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fiät,  reic^  an  ©djjftpfungen  für  bte  SBotylfa&rt  SBürtembergä, 
fcat  t)on  jetyer  bcfottberö  ber  fegenSreic&en  ^attgfett  ber  bur* 
geritten  ©eroerbe  bte  etfrtgjle  Pflege  gemibntet !  3n  @tf  enn* 
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bett  görflen  t>ere&rte. 
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jlatten,  baß  ity  ben  (Smgefrungen  ber  reinfielt  SereDrung  fol* 
gettb,  baö  betfotgenbe  SBerf :  „übet  $rucf*  unb  gärbefunfl" 
— -  btefen  mistigen  Steigen  beutfäer  Setttebfamfett  — 
Sutten  lutbmen  barf.  <?$  tjt  bte  fd^mfle  äußere  3*erbe,  bte 
bemfetöen  ju  $t>etl  tmrb,  tnbetn  e8  S^tctt  erhabenen  ta- 
rnen an  ber  ©jrifce  trägt;  ber  barauf  gemenbete  eifrige  gleiß 
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Dieler  3af>re,  bte  in  bemfelben  niebevgetegten  gor  jungen 
intb  Erfahrungen  eineö  ganjen  Sebent  werben  für  mtd)  reic£* 
ticfc  belohnt  fein,  wenn  @tter  föntfll.  iWajcftät  biefe 
efjrerbietigfle  SBibmung  tyulbwö  aufjunef)men  gerufen. 

2Wit  ben  ©efmmmgen  treuefler  ?(n&cmgltd^eit  »er&arrt 
ef)rfurc&t&>oafi 

©ueret  fßttifiL  SRaieflät 

untertänige  ®ef)orfamjier 
Dr.  Hfltlljdm  Qeintid)  ö.  $urr*r. 
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25  o  r  n>  o  r  t. 

^n  bem  SSormorte  meiner  im  Saljre  1831  erf^ienenen 
<£<$rift:  r/$)ie  Jtunfi,  üegetabilifche,  oegetabilifch- 
antmalif^e  unb  rein  animatifche  Stoffe  $u  bleu 
djen,"  »erforach  i<h,  toenn  e3  meine  S3er^vUtnif|e  einjlenS  ge= 
flatten  toürben,  ein  umfaffenbeö  Söerf  über  SDrucf*  unb  gfärbefunjl 
nachfolgen  §u  lajfen*  SDiefer  Seftjmnft  ifl  jefet  burc^  ba§  Surücf* 
fliegen  oon  bem  ©chauplafce  beS  beweglichen  inbufirieHen  Sebent 
inS  ^Privatleben  eingetreten,  tooburch  e$  mir  allein  möglich  würbe 
ba3  gegebene  Sßort  löfen,  unb  meinen  geehrten  ^öerufSgenoffen, 
fo  wie  ben  ja^reic^en  Särbern,  Golorijlen  unb  tec^nif^en  @hemU 
fern  ein  SGBerf  $u  ^interlajfen,  weichet,  wenn  ich  längfi  nicht  mehr 
unter  ihnen  toeüe,  mein  3lnbenfen  bei  benfelben  in  bleibenber  ($r* 
innerung  erhalten  fotf. 

£)er  3»t*f  to»  m*r  M  Bearbeitung  biefeS  weitumfaffen* 
ben  2Berfe3  $um  ©runbe  gelegt,  if!,  allgemeine  Berbrei* 
t  u  n  g  aller  berj[enigen  intereffanten  unb  nötigen  ©egenfiänbe  in 
bem  ©ebiete  ber  gefammten  $)rucf*  unb  gärbefunft,  welche  ftch 
mir  in  einem  3«tlaufe  faff  ein  halbes  Safjrhunbert  fjinburc$,  im 
fabriföbetriebli^en  SBirf en ,  burch  ununterbrochene  rafttofe  <Stu* 
bien,  forgfam  grünblic$e3  gorfchen  unb  unermübete  Sh&tigfeit  in 
einem  fegenoollen  reichlichen  SWafie  bargeboten  haben. 
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$er  Sntyalt  beö  fcorftegenben  SQBerfö  foff  bafjer  ber  2Biffen* 
fcfcaft  unb  «tfunfl  §u  @$ren,  atfc  *Berfa!jrung8arten,  bie  in  bcr 
$)ut(f*  unb  gdrbefunft  $ur  <§rrei<$ung  eineö  beflimmten  3>ü*tfä 
vorfommen,  unumrounben ,  offen  unb  oljne  9Rü<fl)aIt  genau  auf* 
fcfcliefien,  unb  überljaufrt  aUeS  mögli($ft  beutli<$  erörtern,  ruad 
man  getoöl)nli($  im  ftaMHUtxkU  al8  jfrengeä  ©eljeimnifj  $u 
beroafjren  fud^t ,  unb  ft<$  baf;er  biefeS  Umßanbeft  roegen  nie  $um 
©emeingute  ergeben  fonnte ,  tooljl  aber  fjin  unb  toieber  nur  auf 
erf$Iu$enem  unb  unrebfi^em  SQBege  für  Ijolje  *8e$aljlung  im  @in* 
feinen  ju  ertoerben  roar. 

$)er  nfylity  ©tanbfrunft,  auf  toel<$em  ic$  mi$  befinbe, 
of;ne  irgenb  inbioibueffe  üiüd flehten  §u  oerlefcen ,  gemattet  ed,  aüt 
bie  irieljdljrigen  eigenen  Seoba^tungen ,  ßrfmbungen  unb  ßrfafc 
rungen,  fo  toie  bie  öffentlid?  befannt  gemalten  erprobten  @rftn- 
bungen  9Tnberer  meinem  SBerfe  einverleiben,  roelcfceä  bem  atfge* 
meinen  heften  getoibmet  fein  fotf,  unb  hiermit  ber  3Be(t  öffentfi<# 
vorgelegt  toirb.  @8  möge  au#  no$  inSbefonberc  baä  (Seinige  ba$u 
beitragen ,  bem  »erberbfi^en  3)f  igbraud?  be§  leiber  fo  oft  unreb* 
Ii$en  9?e^et?tenüerfaufä  $u  begegnen,  inbem  eö  bem  gabrifanten, 
ßoforiffen  unb  gdrber  aEeS  bieten  unb  oeranf<$aufi($en  fotf,  roa§ 
biefe  födne  $ur  SBijfenf^aft  ljo<$  einfror  gehobene  Jtunfi  bi8  jefet  • 
umfafjt,  unb  iljm  babur<$  feine  foftfyielige  9lu8tagen  mefjr  für  ben 
Slnfauf  treuerer  SRqtptt  anberroärtä  $ur  Saft  fallen,  toel^e  oljne* 
bieg  feljr  ljduftg  un$utoerldjjtic$,  ja  fefbft  oft  einer  $äuf($ung  unb 
^moeilen  gar  einem  betrüge  unterliegen,  tiefem  Übetfianbe  be* 
gegnet  mein  2Berf,  inbem  fl<$  barin  3eber  beS  befren  JRat^S  er* 
Ijolen  fann. 

£)em  angeljenben  SDrmffabrifanten,  Goforiftcn  unb  gfärber 
bietet  e3  einen  inflrufttoen  Seitfaben  au  bie  $anb,  ft<$  in  feinem 
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5a#e  na<$  äffen  9Ri($tungen  Ijtn  wiffenfd^aftttc^  unb  pxattifä  gu* 
glei($  auSgubilben.  @r  toirb  ni<$t  allein  mit  ber  Statut  unb  ben 
(figenföaften  affer  biö  gur  3^  befannten  Pigmente  unb  fdrben* 
ben  $ljdnomene,  fo  tote  ben  erbten  unb  metaffifäen  ©algen  gum 
Cmftmtfeln,  3luffdjliefien  unb  Söefeftigen  berfelben  vertraut  ge* 
mafy,  fonbern  audj  in  äffe  ©eljeimnifie  ber  9tegej)tur  unb  ben 
$2anij>utation8üerfat)ren  eingetoeiljt,  toel<$e  geeignet  jinb,  itjn  balb 
gum  rüstigen  @ef$fift8mann  fernes  Berufs  gu  ergeben.  5tuf  biefe 
9lnftct)t  geftüfct,  barfi($  mir  tootjt  f<$mei#eln,  ba§  fonmfjl  öon 
bem  n?iffenfc§aftli<$en  alg  J>raftifdjen  ©tanbjmnftc  au3,  buret)  bic 
8rf<$einung  btefeö  3Berfe8  einem  (dngfr  gefugten  fanget  gdngli$ 
abgeholfen  fein  toirb,  gumat,  ba  e3  öor  Dielen  anbern  ©Triften, 
bie  ü&er  2)rutf*  unb  gdrbefunft  erf^ienen  flnb,  no<$  ben  $orgug 
»orauS  t)at,  bap  e3  affeö  forgfdltig  geprüft,  big  in  bie  genaufteu 
Details  aufftefft  unb  erfldrt,  toaö  im  ©efammtbereic^e  biefer 
nötigen  Jftmft  BiffenSnmrbigeS,  unb  bem  gegenmdrtigen  ©ulrni* 
nation^unfte  berfelben  3lngemef[ene3  borljanben  ift. 

2öa3  bie  eigentümliche  gang  neu  aufgehellte  ftyftematifäe 
ßintljetfuug  be3  2öerfe3  angelangt,  fann  t<$  toofjl  erroarten,  ba§ 
fic  bem  Sföeifter  nrie  bem  Sefjtlinge  entsprechen,  unb  bei  rein  j)o}ni* 
larem  Vortrag,  bie  guglei<$  notijtoenbig  innig  bamit  öertoebte 
toijfenfc$aftlid)e  Senbeng  bagu  beitragen  nrirb ,  bem  Sefetern  ein 
flareö  S3ilb  üt3erUrfact)e  unb^ßirfung  ber  Dietfeitigen,  oftmals  fei)r 
öertoricfelten  gdrbeoperationen  leicht  gu  üeranfc$aultc$en. 

•Köge  ba$  uneigennüfcige  (Streben ,  luelctyeä  mic$  bei  Slbfaf* 
fung  biefer  in  Dieter  23egieljung  fceac$tenSroertl)en  <Bfyri\t  befeelte, 
ftc$  einer  gunftigen  5tufhat)me  gu  erfreuen  l)aben,  unb  bie  toenigen 
3at)re,  bie  mir  ben  ©efefcen  ber  9iatur  na$  noc$  gugemeffen  finb, 
baburc$  erweitert  toerben,  bafj  bie  93emüf)ung  unb  ber  gute  Söiffe, 
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ber  micty  6ei  btefer  Unternehmung  leitete,  nttfct  fruc^tlod  vorüber* 
gelje,  fonbern  g(ei($  einem  üppi$  blüljenben  SBaume  rei<$(ic$e 
8rrü($te  trage!  SWtt  biefem  2Bunf<$e  ne^me  i$  öon  bem  na$= 
ftdjt3fcotfen  freunbli($en  Sefer  3l&fe$ieb,  bem  f<$  biefeö  mein  Iefc 
teö  literariföeS  ©eiflctyrobuft  ü&er  3)rutf*  unb  gär&efunfl  $um 
9tu$en  unb  frommen  at$  93ermä(£tntjj  Ijmtcrfaffe,  in  bem 
fommenen  Söenmfjtfein,  nur  ®ute$  gefKftet  $u  ljaben. 

*  rag,  im  3a$re  1848. 
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Sfufter  ben  ^(reic^en  Hb^anbtungen ,  bie  icfy  über  vier  £ecen* 
nien  $tnbur$  im  Saufe  meined  inbufiriellen  tfebenö  uber9Metd)  ,  Dnuf* 
unb  gdrbegegenftdnoe  in  wijfenfdjaftlicfjen  3^^Wfif^n,  3ournafenuti^ 
5Ü?agajinen,  bann  in 3ufd(jen  unb tfnmerfungen  $u  f&ancroftä, SOi* 
taliö  unb  3)  um  ad  SSBerf,  enblicr)  notr)  in  ber  allgemeinen  (Encoffo* 
pdbie  t>on  (Er fer)  unb  ß> ruber  niebergelegt  $abe,  welche  bad  3&r»g< 
baju  betgetragen  &aben  ,  bie  gegenwärtig  auf  einem  fo  r>or>en  ®tanö* 
punfte  jte^enbe  2Meid)-,  T>ru<t*  unb  gdrbefunjt  me$r  ju  regeln  und 
auf  wifienfcfyafrlicrje  ©runbfd^e  j u r tl cf 5 11  f iTf^ re  11  ^  flojfen  aud  metner  ge* 
ber,  auf  rationelle  (Erfa$rungdfd£e  geflutt,  im  3<>$re  1831:  »J>i* 
Ä  11  n  fl  oegetabilifcrje,  oegetabitifcr)'animalifcrjt  unb 
rein*animalifdje  ©toffe  ju  bleichen,«  an  welche  fteft  im 
3afcre  1838:  v£)a6  teufte,  ober:  bie  neufren  €rfabttm« 
gen  in  ber  %(etcf)fun{r,<<  ald  Supplement  anfdjlofj.  3m'3a£rt 
1844  erfdjien  bie  neu  umgearbeitete/  vermehrte  unb  oerbejferte :  ©e» 
f  d>  t  et)  t  e  ber  3*ugbrucferet,  mit  93efd>reibuug  unb  grfcf)  idvtli* 
etyer  ipinweifung  ber  baju  erforberlicfyen  9ft?afd)inen  nnb  #i(f*werf* 
jeuge  unb  ben  ßrfinbungen  im  ®ebi<te  bed  Golorit«.  Hn  biefe  für 
flcf>  abgesoffene  griffen  retye  id>  nun  ba«  oorliegenbe  größere 
SÖBetf:  »Die  £)rucf*  unb  gdrbefitnfr  in  i^rem  ganzen 
Umfange«  an,  weld)e$  mit  jenen  oerbunben  fcen  Sdjlupftein  jum 
ganzen  Äomplejr  biefer  Ättnjte  bilben  foll.  9)?6ge  biefe  ®<r)rift  ftd) 
berfelben  gunfügen  ?lufna£me  51t  erfreuen  $aben,  wrfcfyed  meinen 
frühem  wi|Tenfcr;aftltd>en  Arbeiten  in  fo  reidjlictyem  $u  $£eil 

geworben. 

2>er  Drucf*  unb  gdrbefunft  fehlte  ed  jroar  bid$«r  m^t  an  wif* 
fenföaftlic^en  Bearbeitern.  2>ie  Literatur  weift  eine  bebnitenbe 
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folcber  ©griffen  nadj,  bie  t^etld  in  gorm  von  Üebrbucfjern  unbOrunb* 
riffen ,  anberntheild  wieder  in  foldjcn  befielen ,  Me  blod  ^Re^epturm 
entgolten ,  von  meldten  aber  jur  3eit  vie U  veraltet  unb  anbere  viel 
Ungeprüfte^,  Unnüfce*,  ja  felbft  Srrereitenbed  enthalten,  woburd)  b« 
angehenbe  nod)  nietjt  prüfitngdfdhige  £rucffabrifant,  (Eolorijl  unb 
Harber  leid)t  irregeführt  werben  tarnt,  weil  er  fiefc  nodj  nid)t  auf  brm 
&ranbpunfte  befitibet,  ba6  wirf  lief)  &raiid)bare  von  bem  Uubraud}bar?Q 
buret)  bloße  Beurteilung  unterfd^eiben  $u  fönnen ,  unb  ein  £urd>» 
probiren  aller  aufgeführten  Steppte  mit  $u  virl  3eit  uub  Äojknauf* 
wanb  verbunben  ift 

<£$  ift  au$  leiber  nur  ju  befaunt,  welche  0c$eu  unb  93orurtJ«(c 
ber  nte^t  rationell  gebilbete  ©ewerbtfmann  überhaupt  vor  Mem  hat, 
waö  fein  $ad>  anlangenb  iu  ttüaVrii  fleht,  liefen  beuten  bürfen  wir 
ed  nidjt  gang  verübeln,  wenn  fte  burd)  irgenb  einen  gehlgriff  f«tmu« 
tt)igt,  ben  @tab  über  bergleicfcen  ©Triften  brechen,  unb  wir  oie 
Sßorte  autrufen  h***« :  »Sie  SÖucfjcr  werben  nur  um  ©elb  &u  erwer« 
ben  gemalt  unb  taugen  meijr  ni^td;  wer  waö  ©utee*  bejifct,  maajt 
ed  nid)t  befannt,  fonbern  bebält  e$  gern  für  fid>  !*  —  Senn  nur  gar 
ber  ©erfajfer  einer  folgen  2>d)tift  fiefc  in  bad  (Bewanb  ber  ?(nonirai» 
tdt  hüllt,  ober  ber  Sftame  bed  ®d)rift|1eller$  bei  biefen  guten  Ceutcn 
nict)t  fdjon  im  93orau6  einen  guten  Älang  beftyt,  fo  wirb  ba$  S&ucfy 
wenn  ed  in  ihre  $dnbe  gelangt,  unbebingt  verworfen,  unb  bleibt  für 
immer  au6  jenen  SBBerffidtten  verbannt. 

SSieber  ein  anberer  ber  über  2>racf*  unb  gdrbefunft  harn 
belnben  ©Triften  befcfcdftiget  ftcfc  mer)r  mit  wijfenfäaftlid)er  M* 
fldrung  al*  praftifefeer  Senbenj.  2>U  genügen  ba$er  nur  bem  in  fei« 
nem  gadje  fdjon  praftifö  au0gebt(beten  unb  nad)  ©ijfenfdjaft  (heben* 
ben  9Ranne,  ohne  baß  fie  bem  an  ©eifl  unb  3u6bi!bung  tiefer  fte$eu< 
ben  2>rti<fer  unb  gdrber  wefentlicften  9?u£en  gewähren  fonnen,  t>eg* 
halb  aud)  nur  ein  befördnfte*  ^ublifum  für  fec^  haben. 

Seife,  bie  wiffenfcftafclicbe  Senbenj  mit  praftifä)en  93orfd^riften 
jugleid)  verbinben,  finb  meifl  Überlieferungen  von  eigentlichen  ©ele^r* 
ten ,  bie  in  praftiföer  £inweifung  nur  ba6  ju  bieten  im  ®tanbe  fiub, 
wa$  in  Journalen  unb  3eitfd>riften  niebergelegt  würbe,  ohue  eigeut' 
Itd>  felbfl  in  bie  £etail6,  Manipulationen  unb  fogenannte  gabrif^e* 
heimntffe  eingeweiht  4«  fein,  bie  bem  intelligenten  gabrilanten,  Gele 
rijren  unb  gdrber  allein  vorbehalten  bleiben. 
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(Brogere  SÖerfe,  bie  in  geregelter  fpflemotifc^en  HufjleUung  bat 
ßtoaje  umfaffen  unb  nad>  allen  leiten  ju  fa0Uc^  beteuerten  ,  wa*  bie 
$ru<f«  unb  gärbefunfl  jur  3ctt  @roM  ^roorgebrac^t  /  beft^rn  wir 
feine«,  weil  bi*  jefct,  bem  eignen  Sntereffe  wiberflrebenb,  ft<b  noeb  fein 
fcaja  befähigter  £ru<ffabrifant,  noa)  wi'tTenfdjaftliefc  ausgebildeter  gär« 
ber  ^erbeigelaf]*en  hat,  und  mit  einem  folgen  $u  erfreuen,  unb  ber 
intelligent  au*gebilbete  (Sofprtfl  enblid)  a(*  tiid>t  eigener  Jperr  über 
fein  SBijfen  burety  SRücffidjten  gebunben  wirb,  bie  t^n  ^inbern,  ijanb 
an  ein  foidjed  Unternehmen  ju  legen. 

Um  nun  jenem  fu^lenben  fcebürfnijfe  abhelfen,  habe  tcb  al* 
weljähriger  Drucffabrtfant  unb  praftifö  oudubenber  (Solorijt  e*  unter* 
nommen,  ben  93erfu$  ju  wagen,  ein  berartigee«  SSBerf  bem  geehrten 
^ublifum  oor$ulegen,  wobei  bie  Hauptaufgabe  bahin  gerichtet  ift,  nr* 
ben  wijfenf<4aftli<ber  Erläuterung  aud>  alle  mir  &u  @ebote  ftr^enben 
praftiföen  &crfahrungdarten  unb  Erfahrungen  auf*  juoerldfHgjU  unb 
genauejle,  in  jirt*  enger  SJerbinbung  mit  ben  r>ierftir  erforberlidjen 
Manipulationen  unb  »micffic&tigungen  mitjut^eitert. 

3ur  ooflfommenen  3u*bi(bung  be*  angejenben  Sänger*  im 
Sache  biefe*  ©ebietd,  hielt  iefe  e*  für  unumgänglich  nothwenbig  ihm 
bie  färbenbeii  ©toffe  (Pigmente)  von  ihrem  Urfprunge  an  oorjufuh* 
ren,  ihre  Etgenfcbaften  unb  SBirfungen  näher  ju  erflären,  fo  wie  ihre 
öerioenbun  g  naa>  allen  leiten  ju  flar  unb  beutlid^  aud  einanber  ju 
fefren,  bureb  bereu  etubium  in  Söerbinbung  mit  bem  etubium  ber 
Sur  (gntwief  elung  unb  £eroorbringung  ber  garbenphänomene  erforber* 
lieben  erbigen  unb  metallifdjen  SÖeijen  (03afen),  fo  wie  ber  genauen 
fcffanntfcbaft  berjenigen  Stoffe  unb  Äärpcr,  welche  thei(e)  bireften, 
tytilt  inbireften  Eiuflufi  bei  ben  oerfd)iebenen  Verfahren  unb  Opera« 
tionen  in  ber  Srucf*  unb  gärbefunft  ausüben ,  ber  junge  Sftann  allein 
(t<b  jum  rationellen,  tüchtigen  unb  wijfenföaftlic^en  äünfiler  feine* 
ga^e*  aud&ttbifben  oermag. 

SEBie  bad  3nhalr$oerjeic$ni|l  uachweijr,  t^tilt  (14  ba*  vorliegen?* 
Sßerf  in  fecb*  ^aupttheife  ein. 
2)  er  erfle  %$<il  befebäftigt  fl<&  in  je^n  3bfd>nitten  mit  ber  <8e« 
fc$ic$te  ber  X)rucf<  unb  gärbefunfl,  ben  Stoffen,  bie  gebrueft 
unb  gefärbt  werben,  ben  Pigmenten  ober  färbenben  Stoffen, 
ben  einfacben  wägbaren  uub  unwägbaren  Äorpern,  ber  atmo* 
fphärif^en  Cuft,  bem  SGBajfer,  ben  ©äuren,  ben  «Hatten  unb 
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alfaliföen  Valien,  ben  Ölen  unb  Reifen,  bann  ben  9D?ftntIo,r^ 
ben,  dftetaU  fallen  imb  erbtgen  &a(jen,  weld)e  al*  ^5ei^en  ($3* 
fen)  jur  (Sntwitfeluog,  2luffcfclieflung  unb  fcefefrigung  be r  orga* 
utfd>en  Pigmente  oerwenbet  werben. 
£er  jwette  $beil  enthält  in  ge^it  Ttbfc^nitfen  bie  organifdjen 
Pigmente  bed  9>fUnienreid)d ,  tyre  Äultur,  2>arftellungdarrfn, 
d)emtfd)e6  93er^alten  unb  33erwenbung  in  ber  ©rucf*  unb  %äv 
befunft,  bann  bie  ©artfellungdarten  aller  bamit  ju  er^eugen- 
ben  färben  für  föafwoüene,  feibeue,  baumwollene  unb  lei* 
neue  Stoffe. 

3>er  brüte  5$eil  ent&ält  bie  organifdjen  Pigmente  brö  S&ier* 
reid)«,  tyre  äitUur,  ©ewinnungeart,  ba«  dKinifcbe  93er£a(ten 
unb  bie  ©arftellungdart  alfer  baniit  ju  erjeugenben  Sarben  io 
ber  &d)ofwolleii* ,  tfeber*,  ©etben*  unb  Baumwollenbrucf*  unb 
gärbefmiil. 

©er  vierte  fcfceil  enthält  in  fleben  Älaffeu  abgeseift  bie  3u* 
fammenfe Jungen  oller  unorganifcben ,  meiallifdjcn ,  fubftantiocn 
garben  unb  i&re  SBerwenbnng  in  cer  £>rucf*  unb  gärbefmiil. 

©er  fünfte  $r)eil  umfaßt  bie  Sernir«  ober  93erwmibluna,öfar-- 
ben,  bie  ©amaßfarben,  bie  SÖafd)»  unb  ftpplifationdfarben,  bie 
farbigen  unb  weifen  ^referocn,  bie  weiße  9>a)len  ober  ©cfyutjre* 
feroen,  bann  bie  ©ampfbrutffabrifate  unb  ©ampfDrutffarben  für 
baumwollene,  halbwollene  (Chaine  coion) ,  ganj  fd>afwollen« 
(Mousseline  de  laine),  ^eibencfcal»  unb  ber  gang  feibenen  Stoffe, 
an  welche  fid)  bie  ©olga*fabrifation  unb  ber  Berpl  ober  erhabene 
3)rucf  anfcfyließt. 

©  e  r  f  e  d)  6 1  e  £  £  e  i  l  befd)dftigt  ftcf>  mit  ben  2lb$ugö  •- ,  9f  eini* 
gungd*  unb  &d}önungdbdbern,  ber  &untb(eid)e,  ben  2lppreturm 
unb  ben  ©erbicfungämitteln  für  bie  erbigen  unb  meraliifct)en 
Söafen  unb  ber  fertig  aufjubruefenben  garben,  unb  fdjliefit  2>a* 
SBerf  mit  ber  gormengiefierei  unb  Bemerkungen  über  bie  foge* 
nannte  £anbfdrberei  ber  ®d)warj*  ober  Ceinwanbfdrber. 
Bei  t^eilweifer  $enü£ung  ber  Arbeiten  anberer  <&d)riftflel(er, 
gabrifauten,  (Eoloriflen  unb  gdrber  jur  (grgan&ung  bed  $Berf$ ,  ftnb 
ald  Ctuellennadjwei«  bloß  bie  tarnen  angegeben  unb  weitfdjweifTger 
9krmeibung  wegen  bie  3eitföriften,  in  welken  fid)  bie  Buffdfre  biefer 
oerbienten  «Wdnner  oorjmben.,  ni$t  eigen«  oerjeiefcnet,  weil  meine« 
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(£racr)ten$  ber  9?ame  be£  Beobachter*  unb  (Erfiubtrt  irgenb  eine*  fa* 
f)rifwtjfenfd)aft(ic^eii  ©egenfranbe*  auSreicrjenb  t|t ,  bemfelben  in  ber 
OffentCtd^fett  Die  ^ricritdt  jn  bewahren,  «et  ber  s&enü&ung  ber  dlrern 
für  fid)  befle^eiiDen  ©erfe  über  Drucf»  tinb  gdrbefuit|i  r)abe  ict)  bad* 
felbe  beobachtet. 

Jtteue  für  ftcf)  betrebenbe  SBerfe  über  Drucf *  unb  gdrbefunfr ,  bie 
im  üaufe  beö  fejjtoerflojfenen  Decenniumd  erfd)ienen,  unb  fict)  eined  leb* 
t)afren  2(bfa|je$  $u  erfreuen  baben,  finb  bie  fotgenbrn : 

Der  Seugbrucf,  oon  (S.  g.  äreofig,  in  4  «dnben,  oon  votU 
cfcen  ber  erjre  fcanb  1834,  Der  jtveite  1835,  ber  Dritte  1837  unb  ber 
vierte  1846  im  3>rucf  erfct)ienen  fmb,  unb  bereite*  eine  $weite  Auflage 
Davon  erfctjeint. 

Thillaye,  Manuel  du  fabricant  d'indiennes,  Paris  1831. 

©runbriß  ber  gdrberei  unb  beö  3*ugbrucfc),  oonWitaiidf 
2.  gdn$h'ct)  umgearbeitete  fluffage,  oon  Dr.  <S.  SD?,  Dingler,  1839. 

S3oüjrdnbige  garben«  unb  garbenfunbe,  oon  3.  <L  Ceuctjd, 
3  »dnbe,  1816. 

Persoz,  Tratte  theorique  et  pratique  de  l'impression  des 
Tissus,  mit  160  giguren  unb  420  gebrückten  3*«$nuijtern,  4$dnbe> 
9>ariö  1846. 

Der  actjfe  Banb  von  Dum  ad  redjnifcrjer  (E&emie,  welcher  ber 
gdrbefunir  gewibmet  ifr,  ben  ich  in  ber  Deutfct)en  Überfettung  mit  21n-- 
merfungen  unb  3«|ä^«  oerfeben  b<*be. 

Jfloch  mebre  anDere  erfchienene  Heinere ^rbrifreu,  bie  aber  gebaft* 
loö  unb  fo  wenig  SGBert^  beftjjeu,  Dajj  fte  nict)t  oerDienen  nd£er  aufge-- 
fü^rt  511  werben. 

93on  Den  t)ier  namentlich  aufgeführten  Schriften  unterfcheiDet 
fich  mein  oorfiegenDeä  SÖerf  Durch  feinen  Umfang  über  bie  gefammfe 
Drucf--  uub  gdrbefun|t  unb  tndbefoiiDere  noct)  DaDurct),  baß  e$  fauter 
geprüfte  ©erfahren  entt)dft,  bie  ict)  ©efegen^eit  t)atte,  in  einem  3cit* 
räume  oon  46  3at)ren  meijr  fefbfr  prüfen  unb  ausüben  51t  fännen, 
vielfeirig  auch  eigene  Beobachtungen  unb  SrfinDungen  (inb,  bie  ict)  ber 
g>ub(i&ität  bi$  jefct  noch  vorenthalten  t)abe,  unb  nun  a(d  Gemeingut 
ber  Öffentlichkeit  mit  übergebe. 

iöei  glüjfigfeiten  fmb  bie  «JD?afjoerbdltni)Te  in  bem  SGBerfe  überatf 
tie  9J?afi  ju  2  <pfunb  28  Üott)  SEßafTertnt)alt  anzunehmen,  ba,  wo  nicht 
ein  anbereo*  9J?aJvert)dltnip  eigeuo"  auge^eigr  i|l. 
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£>a$  ^futtb*  unb  £ot$geroid)t  ijl  na*  Siener  (Sewidjr  angenotn» 
wen,  ausgenommen  ba,  wo  fran$6fifcr;c  Äilogratiime  aufgefü&r*  ftnb. 

2>ad  gflenroaß  ©iener,  ba  wo  ni*t  franj6fif*e*  SWetermaf 
angegeben  ifl. 

2>ie  Semperaturbeflimmungen  na*  Dieaumur;  (EelfM  ijl  bun$ 
£  attfgebrucft. 

Die  fpejififöe  ®*roere  ber  glüffigfeiren  finb  na*  23aume« 
ttreometer  anjunejmten. 
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S>ir  ftdt&efunft  unb  bie  Jtunfl,  3*ufl«  $u  bnitfen. 

©er  Urfprung  ber  garbefunft  (Art  tinctoria)  oerftert  ftd^  in 
bie  bunfelflen  3<if«n  Ded  grauen  2(terr^um0.  2tud  i&r  ijl  Die  Äunft, 
3e«ge  drrltc^  $u  folertreii,  entfprojfen,  Die  ma^rfc^eiii(tcf)  oon  Den  3si 
biern  juerjl  ausübt  würbe,  in  (Suropa  erfl  feit  einem  Sa^unoert 
einige  tteDeutung  erhielt,  $eut  $u  Sage  aber  in  allen  S^eileu  £iuv- 
pa$,  oor$ugli$  in  (Großbritannien,  granfreicf),  &*utfd)(anD  unD  SRup- 
lanD  einen  erjraunen6wtirDigeii  3uffci)wung  erfangt  $at/  wie  in  mei* 
ner  Oefcfcic&te  Ded  3eugDru(f0  bi*  auf  Die  neuejle  3<i*  Magere  ju 
erfe&en  ift. 

£ie  gärberunji  hingegen  ifl  me$r  oDer  minDer  ooHftmmen  Durcf) 
alle  Steile  ber  SBelt  verbreitet ,  unD  wirD  t^etlweife  felbfl  oon  Den 
ro$efren  93ölfern  ausgeübt.  §ie  (at  5 um  3">«f/  Schafwollen  •,  @ei* 
Den*,  baumwollen*  uuD  getnenfloffe  in  Den  mannigfaltigtten  garbrn 
barjuflelleii,  unD  fejt  wie  jene  tyre  jüngere  ©cfcwejler  Die  ÄunjT,  3euge 
ju  Drucfrn,  oielfettige  Aenntnijs  ooraud.  JBeiDe  befielen  Darin ,  färben* 
lofe  ©egentfdnDe  Der  Statur  unD  itunft  fo  gti  oerduDern,  Dag  fie  uu- 
ferem  Äuge  unter  Denfelben  garben  erfreuten ,  meiere  Die  D7atur  in 
t£rer  tytadjt  entfielen  lagt. 

2)a  Die  Sdrbefunjl  fid^  mit  SRifcbungen  unb  3erfegungen  ber 
IRaturförper  befödftigf,  fo  maefet  fte  einen  einzelnen  £$eil  Der  Gtyemte 
«u«,  weld&e  Die  3erglieDerung  farbiger  SHaturjtoffe  (Pigmente) ,  i$re 
<Ü?ifd}ung  unter  fid)  uuD  mit  anbern  @ubjlan$en,  fo  wie  Die  (Sr^eu* 
gung  ueuer  garbenp^dnomene  Durcty  fte  jum  QegenftauDe  £at. 
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Ä93italt$  fagt  nid^t  mit  Unrecht:  »Unter  allen  2inwenbungen, 
bie  man  in  ber  Cremte  auf  bie  fünfte  machen  fann,  gibt  ed  feine 
fchönere,  ald  jeue,  welche  bie  $>rojej[e  ber  gärbefuufi  an  bie  ©runt>< 
fäfce  biefer  SGBi|[enfchaft  fnüpft,  tnib  erfl  feit  bie  Chemie  biefen  3»wi'9 
ber  3»bujirie  mit  ir)rer  gacfel  erleuchtet  $at,  erhält  bie  gärberei  mit 
SHedjt  beu  tarnen  einer  Äunjr.  Unter  allen  Äünflen,  bie  bad  weite 
Qkbiet  ber  ^nbuflrie  bitten,  gibt  e$  feine,  bereit  Zfytot'u  uub  $ra;i$ 
met)r  tuirfltd^e  ©chu'feNgr^eiten  barbieret,  -unb  folglich  audgebe^ntert 
Äcnntnijfe,  gelehrtere  unb  tiefere  3ufammentfellungen  erforbcrt  a($ 
bie  garbefunjt.  SQBie  fer)r  mußte  man  bie  3been  orbnen,  bie  ©efe^e 
ber  SNatur  jtubtren,  nachftnnrn  unb  nad)benfen,  er)e  man  bie  garben 
auweuben,  unb  bauer^aft  auf  bie  Stoffe  übertragen  lernte,  Deren 
Sertr)  fie  fo  fer)r  err)öt)en  « 

3n  ^ejie^ung  auf  bie  garben  felbjl,  übt  bie  SdrbeTtinfl  einet 
unmittelbaren  pr)»fifd)en  (Einfluß  auf  unferen  &drpcr  au6,  in  fo 
fern  bie  bunfeln  garben  für  bad  2id)t  eine  frärfer  etnfaugenfce  Äraft 
befi^en,  unb  au$  eben  bem  ©runb  unferen  Äörper  met)r  ale)  bie  r)efle» 
Sfcefteibungen  erwärmen.  äud  jener  Urfact)e  werben  wir  ba&ec  b<< 
flimmf,  unfere  $5efleibungen  für  ben  ©ommer,  fo  wie  für  ben  SSBinter 
angemeiTen  ju  wallen. 

«3  t  p f  p  ch  o  l  og  i  f d)  e r  £  i  n f i eh f ,«  fagt  J? e r  m b  jt ä" b  t ,  »ijl 
bie  gärbefunft  ber  menfchüchen  ©efellfchaft  nicht  Diel  weniger  wertj 
ald  bie  Sonfunfr.  <5o  wie  biefe  burch  bad  Organ  bed  ©er)6rd  wirft, 
wirft  jene  burct)  bad  Organ  bed  ©eflchtd.  2>er  (Sffeft  von  beiDen 
fh'mmt  bie  @eele  bed  99?enfchen  $u  (Smpflnbungen,  bie  einanber  fe$r 
analog  finb.  ?lud  eben  bem  ©runbe  werben  unfere  Smppnbungen  fo; 
wo^l  beim  Xnbticf  einzelner  einfachen  garben ,  ald  beim  2lnbltcf  einer 
nac^  befiimmten  ©rableitern  georbneten  Sufammenfiellung  bifferenter 
garben  auf  eine  eben  fo  angenehme  Art  affi$irt,  ald  burch  einzelne  Jone 
ganje  Harmonien  in  ber  9D?ufif,  fo  wie  im  @egent$etl  gewijfe  garben, 
gleich  ben  «0?i$rdnen  in  ber  <ö?u|tf,  bie  wiberlichften  Sinbrücfe  auf  um 
fere  @eele  ;u  machen  oermogenb  finb.« 

3>ie  ©efchichte  ber  garbefunjt  lagt  fich  in  brei  Venoben  eint^ 
len;  nämlich: 

A.  in  bie  ältere; 

B.  in  bie  mittlere,  uub 

C.  in  bie  ber  neuefien  Zeit. 
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A,  ©efdjidjte  tor  älUrn  ^tit. 

Über  bie  ©ef*ic&te  birr  dltern  3eit  fagt  »ifcfcoff  in  feiner 
©efcr;i*te  ber  gdrbefnntf,  ©tenbal  1780,  »bag  Die  bem  SRenfcrjen  an» 
geerbte  Stielten  bie  S&egierbe  ju  gefallen,  uub  ber  £ang  fid)  vor  an* 
bem  feineö  ©leicfyen  au$$u$eid)nen ,  ben  erjten  Äeim  if>rer  Srfinbung 
angegeben  $abe.«  SBenn  nton  bebenft,  bag  bte  0d)ön^eit  unb  Wau- 
nigfaltigfeit  ber  garben,  womit  bie  nuinberooUe  9?atur  i£re  ©ebilbe 
in  fo  überanö  groger  ?ln$a&l  gegiert  £at ,  ottcr>  auf  bie  rofrejten  9J?en* 
fcf>en  einen  gefälligen  (Sinbrucf  machen,  unb  fte  411  fanftern  Smpftn» 
bungen  $u  reiben  getieft  fein  fonute,  barf  man  wo&l  annehmen,  bag 
eben  biefe  ©egenjtdnbe  ber  Statur  burd)  ben  (Sinbrucf,  melden  fte  auf 
bie  dlteften  Üttenfdjen  machen  ntugteu ,  in  i&nen  juerjt  beu  Äeim  jur 
9?a<$a£mung  erweeften,  unb  fo  bie  Jöafid  $ur  Srfinbung  ber  gdrbe* 
funfl  legten.  2>iffe  gmpftiibungen  waren  e$,  welche  ba$  9)?enfcr;enge' 
fd)led)t  ferjon  im  ro&ejren  3ujtanbe  ber  2BilD&eit  jur  fcewunberung 
bed .  Sarbenreiae«  unb  jum  Verlangen  nacr>  garbenfcfcmucf  führten. 
2>er  uaefre  SSBilbe  $iert  feine  Jpaut  mit  3eid)nung  unb  garbe,  unb 
nähert  er  fid)  fo  weit  bem  3"ftanbe  ber  (Eioilifation,  bag  er  Kleiber 
tu  tragen  anfangt  unb  ÜÄanufafturen  fennen  lernt,  fo  mug  fein  ©e* 
ivaub  mit  garbe  prangen. 

®o  wie  baö  9Äenfd)engefcr;led)t  fid)  me£r  auebreitete,  wudrfen 
«ucf>  feine  SÖebürfnijfe  unb  bie  ©cfcrjdfte  vermehrten  fid).  Stöan  fing 
an  bie  g  0 1 1  e  6  b  i  e  n  fl  l  i  er;  e  n  ipaubluugen  0011  ben  b  u  r  g  e  r  l  i  d)  e  n 
411  trennen ,  unb  fo  entflanb  baburef)  ber  Unterfcrjieb  oerfd)iebener 
©tdnbe  uub  SGBürben.  Um  biefe  aucr>  dugerlicf)  $u  unterfefoeiben ,  unb 
um  befonbere  Äennjeicfjen  unb  ©pmbole  für  £  eilige,  frö£lid)e 
unb  traurige  Jpanblungen  einzuführen,  festen  bem  üttenfd)en  nicrjtd 
fc^icf(tcr)er  $u  fein,  al$  bie  garben,  baf>er  fd)on  in  ben  dlteileu  3eiten 
jur  ?lufyeid)nung  in  ber  Sttefleibung  für  bie  ipeerführer ,  bie  SKicfyter, 
bie  $riefter,  fo  wie  für  bie  Tempel  befonbere  garben  ausgewählt  unb 
angeorbnet  würben. 

2lld  bie  gefärbten  Stoffe  no<$  $u  foflbar  für  ben  gewöhnlichen 
©ebraud)  waren,  bebienten  ftd)  nur  bie  SReidjen  unb  ©rogen  berfel* 
ben ;  man  befttmrate  fte  bajer  nur  $um  Dienjl  ber  Religion  ober  für 
augerorbentlidje  ©elegenheiten.  SWan  oergleidje  baö  zweite  8ud)  Wo* 
feö,  Äap.  26,  28,  38  uub  39;  aurf)  Plutaich  de  Iside  et  Osiride, 
C.  78,  wo  erjdhlt  wirb/  bag  bie  geweiften  Äleiber  ber  3fi6  von 
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»erfd)icbencn  garben*  bie  ber  0fm6  oon  einer  gfdnjenber  garbe 
fein.  3»wo,  33enu6  unb  ^roferpina  würben  von  ben  äffen  Richtern 
gewöhnlich  in  Purpur  getfeibet  bargeftetlt.  Unb  im  erflen  83ucf)  2»ofrt 
(©eneji«)  Äap.  37  beißt  ed :  »baß  Safob  ben  3ofcpfr  me$r  liebte ,  al* 
alle  feine  übrigen  Äinber,  weil  er  Der  §o$n  feine«  Jo^en  Hlterd  war, 
unb  baß  er  ihm  Deswegen  ein  gefdrbteö  Äleib  machen  ließ/  eine 
3u0£eichuung,  bie  bcm  3pf*Pb  ben  £aß  feiner  trüber  äugegogen,  wejj- 
$alb  er  ^rnach  oerfauft  unb  nach  Sgnpten  abgeführt  würbe.« 

£>ie  dltefre  garbe ,  »on  bereit  Urfprung  und  bie  SenfmcHer  brt 
Ttftertbumt)  einige  Überlieferung™  aufbewahrt  baben,  ift  ber  9>urpur. 
SWach  ©oguet  würbe  berfelbe  von  einem  $nrier,  Ramend  Jperfn* 
led,  pueril  entöecft.  (Er  überreichte  bie  SKefultate  feiner  Arbeit  bcm 
Hörrig  oon  3>böni$ien,  ber  baoon  fo  eingenommen  würbe ,  baß  er  ben 
Purpur  jur  oorjüglichften  3<erbe  ber  Röntge  machte.  (Einige  Schrift* 
jieller  fe&en  bie  Srftnbwng  bed  Purpura  unter  bie  Regierung  brt 
Äönigd  oon  Spru*  Pbonijr  X.,  einen  ®o£n  flgenord  unb  trüber  beö 
Äabmud,  welcher  im  3*$re  1519  o.  <£t)r.  @b.  nach  @riea)en(an&  fatu. 
Rubere  fefc  en  jene  (Erfinbiiug  in  bie  3"t  ba  $?inod  in  .Kreta  regierte/ 
welc^S  etwa  in  bad  3a£r  1*39  o.  (Et)r.  @b.  fdllt. 

SBeldjed  Verfahren*  fich  bie  2Üten  jur  gdrbung  beS  pttrpur*  be* 
bient  hoben,  hl  frid  jefct  titelt  ganj  mit  3uoerldßigfeit  audgemttrelt. 
2>ie  weiften  ®chrifrfteHer  fommen  aber  barin  mit  einanber  überein, 
man  £abe  (ich  ba$u  beö  ®afte«  einer  2lrt  gKeerfcr/necfe  bebtent ,  bie 
bei  ben  Jpebrdern  ärgaman ,  bei  ben  Römern  Purpura  beiße.  Hu$tz 
bem  Purpur  waren  ben  2fften  auch  noch  «nbere  Sarben  befannr.  SWacb 
plintuö  (ernten  $ie  ©riechen  $ur  3eit  2lleranber  beo*  ©roßen  und 
feiner  Nachfolger  bie  fchwarje/  bunfelblaue,  gelbe,  grüne  u.  f.  w. 
fchöner  barjleUen  unb  auf  üeinwanb  befejtigen. 

Die  ©riechen  betrachteten  Übrigend  bie  gdrbefunft  al6  etwad  um 
ebleS,  fo  baß  felbjt  piiniue  ftch  entfchulbigt,  ben  Projeß  berfelben 
$u  befchreiben ,  weil  fie  nach  feiner  Meinung  nicht«  oon  beut  befifcr, 
wad  bie  9tömer  ju  ben  freien  fünften  (Arte*  liberales)  rechneten, 
greilich  würbe  jur  bamaligen  3eit  bad  ©efchdft  bed  gdrbend  nur  oon 
uuwijfenben  @>f(aoen  oerrichtet. 

97ach  «pCu.tarch  fanb  (ich  unter  ben  oerfchiebenen  Snnungen 
unb  Äünjlen,  welche  9?uma  gu  9tom  errichtete/  eine  befonbere  gär-- 
ber$unft  (Collegium  tinetorum),  welche  in  ber  erflen  3eit  vielleicht 
bloß  au6  purpurfarben!  beflanb.  Spater  *er£ob  fich  aber  bie  Sdrbe* 
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fünft  bei  ben  Dtomern  me$r,  unb  man  ftng  an  bie  garben  in  atlge* 
m  e  t  n  e  (principalea)  unb  befonbere  (minus  principalea)  einju* 
feilen,  je  nacftbem  folcfre  von  beiben  @efd)le<$tern  ober  nur  oon  bem 
einen  ober  bem  anbern  au6fd>(ieß(i$  getragen  würben.  £ie  gelbe 
garbe  war  nad)  ^liniud  bem  weiblichen  ©efcfyledjt  allein  eigen,  nub 
würbe  ju  ben  (od)$eitfid}en  ^cfjfeierö  ber  Bräute  (flammeis)  benu£f. 

(Eben  fo  unterföieben  flcf»  bie  vier  ^arteten  (factiones)  in  ben 
jirjenfiföen  Spielen  burcfc  oerfcfciebene  Sarben  oon  einanber,  welche 
oud)  ba£er  jirjenfifc&e  S<"ben  (Colores  circensei)  genannt 
würben.  6ie  beflanben  aud  ber  gru  nen  (Color  praainua),  ber  &  a* 
rorafarbe  (Color  mssatus)  unb  berHfd)farbe  (Color  vcnetu»), 
welche*  gewöhnlich  bie  Sarbe  ber  OTatrofenffetber  unb  @cbiffdfege( 
war;  aud  ber  weißen,  mit  welker  |t$  oor$ügttd>  bie  fallontt, 
welche  fowo$t  weife  ald  farbige  Kleiber  wufdjen,  befähigten  /  inbem 
fie  felbige  burcfc  ©c&wefeln,  Urin,  burcfc  $&efireio)tn  mit  Äreibe  u.  f.  w. 
barfreUten. 

9iad)  $  l  i  n  i  u  d  oerflanben  bie  © a  ( I i e  r  /  welche  ben  «Kontern 
jenfeitd  ber  Älpen  wohnten,  bie  $ur»ur-  unb  anbere  garben  bur$  oer* 
fdjtebene  Kräuter  beroor&ubringen,  wußten  fo(cr)e  aber  nid)t  &u  befefli* 
gen.  £ie  (Sgpotter  wußten  fcfcon,  inbem  fte  3*uge  mit  an  ftcfc  färb* 
lofen  Siufturen  über  jagen  unb  bemalten ,  unb  hierauf  in  einer  färben* 
ben  S&rüje  fochten,  fie  mit  Dauerhaften  Sarben  ju  jteren,  ein  »eweid, 
baß  folcfce  oon  unferer  j'jjigen  ©olgad*  unb  3<ugbrucferei  bereit« 
eine  giemlid?  richtige  Söorjrellung  Ratten. 

2Bie  und  ^erobot  berichtet,  oerflanben  gewijfe  SSMfer  am  Pa* 
fpifcfyen  Speere  bie  Äunft  mittel  jl  einer  Hit  »aumbldtter,  welche  fte  in 
SGBajfer  weichen  ließen,  auf  i^ren  3*ugen  ©emdlbe  oon  Saferen,  flMu» 
raen  u.  f.  w. ,  bie  fet)r  bauerhaft  waren ,  hervorzubringen ,  unb  eben 
biefe*  t^un  noc&  je&t  bie  Silben  in  tyili  mütelfi  fdrbenber  edfte 
unb  ^ßanjen. 

»ei  ben  Werfern  war  bie  Särbefunfi  fcfcon  fefcr  frü$  im  Sn« 
fe£en.  Söet  t  Jnen  wirb  eine  S^rberet  (Ehrijtudwerfjtdtte  genannt, 
unb  jwar  aud  bem  ©runbe,  weil  fte  ben  ©lauben  hegen,  baß  (EJrtjtud 
ein  Sdrber  gewefen  fei.  Sttacf?  ber  (Srjdhlung  oon  ©if  e  trat  (S^riflua 
bei  einem  Sdrber  in  bie  Ce^re,  ber  i&m  befahl,  3<uge  oon  oerfd&iebe» 
nen  Sarben  ju  färben.  (S&rtftud  tjat  fte  alle  in  einen  Äejfel,  unb  ba 
ber  Sdrber  fie  ganj  erf^rocfen  wieber  $eraudjog,  Jatte  jebed  einzelne 
*    feine  befiimmte  $atU. 
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3«  ber  Aunjl,  Stoffe  ju  färben,  (eigneten  (ich  bie(E£tnefett  ou*. 
£ong*ti,  einer  Der  frühem  *5e$errf4er  in  <£t)ina,  trug  $iier|1  einen 
blauen  9fotf  M  Die  garbe  bed  £tmntett,  unb  einen  gelben  ald  bie 
garbe  ber  grbe.  Um  bie  Jpofcen,  Biebern,  Hrmen  unb  deichen  in  feinem 
Canbe  buref)  ftarbe  DerÄleiDung  ju  unterfertigen ,  ließ  er  fte  in  oerfc^ie* 
Denen  garben,  wie  fie  bie  iMumen  unb  93ögel  Ratten,  fleiben.  ?lu«i)  un- 
fern beutfehen  Uroorfaj>ren  mar  bie  Aunjr  $u  färben  nic^t  gan$  unbe-- 
fannt.  Oiach  $  a  c  i  t  u  d  wußten  bie  beutfch*n  grauen  leinene  ÄletDer 
ju  oerfertigen,  unb  biefe  purpurrot^  ju  färben;  unb  obgleich  einige  be* 
haupten  wollen,  baß  biefeS  garben  bloß  ein  (Eintauchen  ber  Sieiber 
tu  $(ut  von  30?infd)eu  unb  ^r>ieren  bejlanDen  hätte,  fo  läßt  ftch  fofetje* 
boch  feineäwegd  ald  wahrfcrjeinlid)  annehmen,  ba  mau  mit  JÖlut  feine 
angenehme  unb  Dauerhafte  garbe  h"oorbringen  fann.  dagegen  f ä^t 
fid)  mit  mefcr  SHed)t  oermuthen,  baß  bie  2>eutfcfcen,  bie  mit  Den 
©alliern  fo  genau  oereinigt  waren,  and)  in  ber  gärberei,  in  welcher 
biefe  fefcon  unterrichteter  waren,  gleiche  gortfcfyritte  gemalt  Ratten. 

B.  ©tfd)id)tc  oer  mittleren  £cit. 

betrachtet  man  ben  3n|1anb  ber  gdrbefun|t  oom  5. 3ar)r^unbert 
an,  fo  fcfjeiut  fie  oerworrener,  ald  in  ber  altem  3"t.  2)ie  immer  £äu* 
ftg  einbringenben  (Schwärme  barbarifcher  unb  friegerifcher  Nationen, 
welche  bie  mei|ten  ©iffenfehaften,  Äunfle  unb  Sfianufafturen  aud  Dem 
Dcctbent  oertrieben,  verfcheuchten  auch  bie  gärbefunii,  unb  wenn  fid) 
^t'n  unb  wieber  gleid)  noch  einige  Spuren  oon  ber  gärberei  (Tuben,  wie 
fte  in  italienifcrjen  $fö)Urn  ober  fonfl  betrieben  worben  ijl,  fo  (tut)  foldje 
boch  oon  ber  2lrt,  baß  jte  faum  erwähnt  gu  werben  oerbieneu. 

93om  5.  3a{?rhuubert  au  war  bat)er  bie  eigentliche  gärbefunfl 
auö  bem  Occibent  gänzlich  oerfchwunben,  unb  nur  noch  im  Orient  $u 
ftnben.  Jjier  aber  ad;tete  man  nid)t  auf  neue  (Srjtnbungen  unb  flSerbef' 
ferungen  in  biefer  jtunft,  fonbem  man  begnügte  fleh  mit  bem  &efi$e 
ber  fefton  früher  befannt  gewefenen  garben.  &aburd)  blieben  bie  ®  a* 
rajenen  unb  ©riechen  lange  im  alleinigen  SÖeftfce  biefer  &un(r, 
unb  oerfajjen  ben  Occibent  mit  gefärbten  3cugen,  oorjüglicf)  mit  *pitr* 
pur,  bid  ftch  enblich  ber  ©efehmaef  änberte,  unb  man  anfing,  bie  ba* 
malige  @d>arlachfarbe  bem  9>urpur  gleichjufefcen  unb  gar  oor&ii£te(en, 
woburch  um  bao"  12. 3a£r£unbert  aucr;  öer  Purpur  im  Orient  ganj  in 
SSergeffeuheit  geriet^. 

£>urch  bie  £reu$$üge  im  11.  unb  12.  SaWunbert,  welchen 
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bie  (brijtlidVen  'Sürßen  beiwohnten,  brachten  biefe  oiefe  griecbifcfje 
äunjUer  mit  in  i£re  Staaten  jnrücf;  unb  ba  bie  Äreujarmeen  meifl 
auf  itafieniföen  ©Riffen  nad)  bem  gelobten  Canbe  gefügt,  nnb  ocn 
ba&cr  wieber  $  urtief  gebracht  würben,  fejjten  frd)  bie  Staliener  in  ten 
©tanb,  bie  gdrberet  eutmeber  in  ©riechen  tanb  felbft  $u  erlernest  ob»*? 
gefaxte  gdrber  oon  bortfcer  bei  ficf>  eint)eimifd)  ju  machen,  £ie  3ta« 
Itener  nnb  oorjüglid)  bie  53enetianer  fingen  ba$er  an,  jict)  in  tiefer 
Äiui|i  t)eroorjiit&un. 

ftnben  ftd)  von  biefer  3eit  an  aud)  fetjon  ©puren  von  einigen 
neuem  ober  oort)er  wenigjtenS  nicfjt  Mannt  gewefenen  garbemateria« 
iieti.  3m  3a^re  1194  wurbeu,  nad)  einem  (Oertrage  &wifcrjen  ben  Sin* 
Wörnern  \>on  33onona  unbgerrara,  bie  Sörafilienförner  (Grana 
de  Biasile)  unb  ber  3"btgo  alö  SEBaare  verteuert.  (E$  ifi  übrigen* 
zweifelhaft,  ob  btefeö  nufer  jejjt  befannter  3"bigo  ober  eine  anbere 
garbenfubfranj  gewefen  ijr,  weldje  <pl i n i u 6  Indicum  nennt,  welche 
nad)  ir)m  al$  ein  an  Stimmen  c)dngenber  ©ci)aum  betrieben  wirb,  unb 
m*Ueid)t  eine  Malerfarbe  auömad)te. 

3«n  3«bre  1300  entbeefte  ein  Kaufmann  $u  glorenj,  ald  er  auf 
bein  gelbe  ben  Urin  ließ,  unb  bad  9)?ood,  auf  welken  berfelbe  iufdl* 
lig  floß,  feine  grüne  garbe  in  eine  angenehme  Maurotr)e  umdnbern  fai), 
bie  in  ber  golge  für  bie  ©eibenfdrberei  fo  wia)tig  geworbene  Crfeille. 

2)ie  Stöanufafturen  erhoben  per)  $u  jener  3eit  in  3talien  immer 
tnebr,  nnb  im  3«&re  1429  erfdjieu  in  beliebig  bie  erfte  gdrberorb* 
nung,  in  weiter  ben  gdrbern  bie  Betreibung  i^rer  jttinji  oorgefd)rie* 
ben  wirb«  Sin  gewiffer  ÖiooanniSöentura  5K  o  f  e  1 1  i ,  welkem 
felbfl  im  3<>bre  1510  bie  emenbirte  gdrberorbnuug  nidjt  ooUftdnbtg 
genug  $u  fein  fcrjien,  reifte  i)ierauf  mit  vielem  Äojlen auf wanbe  in  gang 
3talien  unb  anbern  Cdubern  t)erum,  um  fid?  in  ber  gdrbefunft  $u  un* 
rerriefcten,  unb  fcrjrieb  naefr  feiner  3«rücf fünft,  unter  bem  angenom* 
menen  Sttamen  g>lict£o,  ein  eigene*/  oielleidjt  ba*  erjte  SBerf  über 
t>ie  gdrberei. 

2)ie  3tafiener  unb  in*befonbere  bie  93enetianer  befafjen  gegen  200 
3a&re  fafr  allein  ba*  Monopol  ber  gdrberei,  unb  $ogen  bafür  außer* 
ordentliche  ©ummen  von  i£ren  9}act)barn,  o&ne  eben  auf  bie  (Srweite* 
rung  unb  «ßerooUfomniung  ber  Äunjt  bebadjt  ju  fein,  SKofetti  war 
gleidjfam  ber  (Srfre,  weld)er  im  16.  3o&rc)unbert  burdjj  fein  eben  ge» 
pachte*  95ud>  bie  gdrbefunft  in  einem  reelleren  Cid)te  barftellte,  unb  an* 
?*rt  Nationen,  granjofen,  (Sngldnber  unb  $eutfct)e,  &u  i$rer  ^leic^ma-* 
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ßig  ocrbeiferten  Bearbeitung  anfeuerte.  Statten  mag  alfofurbteSBBiege 
angefefcen  »erben,  in  welker  ber  fchwache  Überrej!  von  Äenntnijffn 
ber  gdrberei ,  wie  folche  oon  ben  Orteten  unb  Römern  war  ausgeübt 
worben,  Eingang  gefnnben  $at.  33ou  3*alien  au«  oerbreiteten  ft*  bie 
Äenntniffc  ber  gdrbefuufi  allmd{>lig  über  granfrei*,  Spanien  unb 
glanbern. 

@egen  bat*  3at)r  1630  gab  ber  $$pftfer  (Sorneliud  £reb- 
bei  ju  Alfmar,  burch  einen  3"foU  barauf  geführt,  bie  erfte  Söeranlaf* 
fung  jur  (Sntbecfung  ber  ®char(au*) färbe,  inbem  i$m  ba$  au* 
einem  ^erbrochenen  Olafe  fc)erauelaufenbe  unb  an  ben  mit  3inn  oerlc« 
treten  genjlern  $erabfließenbe  Äonigdwaffer  in  eine  Gochenilletinftue 
floß,  unb  bieß  aud  ber  ftrfc^rotr>on  garbe  auf  ber  Stelle  in  eine  fdjdne 
$ochrot$e  umdnberte.  2>iefe  »emerfung  feilte  er  feinem  Schwieger* 
fot)ne,  bem  Schönfärber  £  u  f  f  e  l  a  r  in  Cenben  mit,  welcher  nacr)  eiui* 
gen  93erfud)en  biefe  Äunjr  &u  einer  großen  93oflfommen$eit  braute. 

«8 a n  ©u lieh  unb  o an  ber  «öecht  famen  fpdter  fajl  suglei$ 
auf  bie  (Sntbecfung  bed  ©efreimniffe*.  93on  biefen  lernte  e*  ©tlle* 
©obelin,  ber  bamit  in  SOerbinbung  mit  feinem  »ruber  in  granf* 
rei*,  unter  ber  Regierung  granj  beO  Srflen,  fein  ©lue?  machte,  ^tefe 
garbe  wirb  in  granf  reich  biO  jffct  noch  ©  ob  elin'e  Scharlach  ge* 
nannt,  unb  ein  oon  i$m  Jinterlajfeneö  ©ebdube  bienfe  jue  ©runbung 
oer  berühmten  Sapetenfabrif,  bie  ben  tarnen  ©obelin  fu£rt. 

Ungeachtet  inbeffen  burch  bie  ©  o  b  e  l  i  n'd  bie  Scharlachfarbe  in 
einen  regelmäßigen  ©ang  gebracht  mar,  fo  blieb  et?  boch  mit  allen 
übrigen  Branchen  ber  gdrberei  immer  beim  Alten,  bie  enblich  unter  ber 
Regierung  Cubwig  XIV.  ber  große  Solbert  fich  ber  Saci)e  un« 
terjog,  bie  Einrichtungen  unb  geiler  ber  franjopfchen  gdrbereien  un* 
terfuchen  lieg,  unb  burch  eincu  £errn  o.  211  bo  eine  ausführliche  gär» 
berorbnung  abfaffen  ließ,  bie  im  3«&«  1669  $u  «Pari*  publi$trt  unb 
1672  gebrucft  mürbe. 

<5d  blieb  injwifchen  nicht  bei  ber  angegebenen  Xnorbnung  allein, 
fonbern  man  ging  weiter  unb  ließ  burch  bejMlte  fiommiffarien  auf  bie 
genauere  Befolgung  biefer  93erorbnung  in  ben  gdrbereien  wachen,  unb 
ein  Sttitglieb  ber  ^arifer  flfabemie  würbe  befolbet,  um  an^alteno  lieue 
©erfuche  unb  93erbe)leningcn  jur  93ervoUfommuug  ber  garben  an$u» 
jiellen.  2>ie  gemachten  (Sntbecfungen  würben  ber  afabemie  vorgelegt, 
unb  biefe  machte  aldbann  jene(?ntbecfuiigen  ben  gdrbern  jur  Ausübung 
befanut.  (5$  entflanben  baburch  bieSGBerfe  einiger  franjöfifcher  ©e(e$r<- 
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teil  über  bie  gärbefunfy  neulich  bie  oon  2>u--gan  1737,  fptliot 
1750,  5DJacc)uer  1763  unb  fcer t hollet  1791  unb  1804  Wit 
© u  *g a  »'ö  Beihilfe  würbe  (£ o  l  b  er  t'd  3ujlruftion  »erbejfr rt  ober  oiel • 
mehr  burd)  eine  neue  aufgehoben,  welche  unter  ber  äbminiflration  oon 
£orrn  im  3ah?e  1737  befattnt  gemacht  mürbe. 

&u;ga»  fcheint  ber  (Srff*  gewefen  $u  fein,  welcher  richtige  SÖe* 
griffe  ^atte  oon  ber  Urfache  ber  flct)djion  ber  Pigmente  $u  beti  ®tof* 
fen ,  welche  gefärbt  werben ,  nämlich  biejenigen,  welche  von  ber  93er« 
wanbtfchaft  ober  änjtehung  jwifchen  bem  Pigmente  unb  ber  Safer  ber 
Materien  ber  ju  fdrbenben  3euge  abfangt  <£r  bemerfte  fchon  gang 
richtig,  baj?  ohne  biefe  33  er  wanbtfchaft  bad  $u  färbenbe3eug  iragarbe* 
feffet  nur  einen  gewijfen  ©rab  ber  färbenben  S(u{figfeit  aufnehmen 
fann,  burch  eine  gleichförmige  %fyeilnafymt  M  ÜMin  aufgelofien  gär* 
bejloffea,  währenb  man  bagegen  oft  mahrnimmt,  baß  bad  3eug  burch 
2n£tehung  aller  garbetheilchen  bie  garbebrür)e  in  ber  ^^ar  fo  erfchönft, 
bafj  biefe  fo  farblo*  wie  ©affer  jurücfbleibt.  X>  u » g  a  »  bemerfte  a(fo  beit 
Utiterfc^teb  in  ben  Xbflufungen  ber  Xn;tehung  verriebener  0ubflan* 
jen,  ald  SBolle  unb  Baumwolle  &u  einem  unb  bem  nämlichen  garbejioff. 

Übrigend  fc^etnt  ©  u  *  g  a  n  jeboch  feinen  richtigen  begriff  gehabt 
ju  haben  oon  ber  weit  auffaHenberen  Urfache  ber  fetfefltgung  abjeftt- 
wr  garben,  welche  burch  SWittheifttng  einer  geeigneten  95eije  (»aftd, 
SWorbant)  erfolgt,  bie  eine  eigentümliche  2tnjiehung«fraft  fowohl 
$ttui  garbeflojf,  ald  auch  jur  färbenben  @ubflani  befifrr,  unb  baher  al* 
bad  95anb  gwifchen  beiben  betrachtet  merken  muß.  0ein  Nachfolger 
J&cllot  fam  in  biefer  i? in  ficht  ber  Soweit  uicht  naher.  Stfacquer 
fd)eint»on  ber  0?atur  unb  bem  ©ebrauche  bed  2ttauud  unb  ber  »erfchiebe« 
nen  metaUifdjen  Auflösungen  ald  fceijmittel  in  ber  gdrberei  fchon  einen 
richtigen  begriff  g^abt  ju  h«ben,  wie  ber  Brtifel  »Teinture«  in  fei* 
nem  Dictionnaire  de  Chimie ,  weldjeö  im  3*M  1775  erfchien/  be* 
weifet.  (Er  fünbigte  an ,  baß  er  eine  alfgemeine  21lhanb(ung  über  bie 
gärbefunjl  bearbeiten  werbe ,  an  bejfen  2ludführung  it)n  ber  unerwar* 
tete  $ob  heberte» 

SHacbütt  acquer  erhielt  83  er  thollet  oon  ber  fran$öjifchen  9te* 
gterung  bie  Oberaufftcht  über  bie  mit  ber  Chemie  »erbunbenen  ÄünfU 
imfc  ©ewerbe.  93on  ihm  erfchien  im  34«  1791  bie  erjle  Ausgabe  fei* 
»eö  SÖerfed  über  bie  gärbefunjt.  Später  gab  er  in  93erbtnbung  mit 
feinem  &ohne  eine  neue  oerbejferte  Auflage  fyttaut. 

gntyer  fchon  fing  man  an,au$  ben  von  ben  überfeeifchenCanteru 
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nacf)  (Europa  gebrachten  garbmaterialten ,  oorjügltd)  beut  Snbicjo  unb 
ber  (Sodjenille  großem  93ort$eil  ju  jie$en  ,  tinb  bte  Sftiebertdnter  ind* 
befonbere  waren  beflijfen,  faone  lebhafte  uitb  bauer^afte  garben  gu 
crftnben.  Den  ©runb  &um  eigentlichen  betriebe  ber  gdrbeftrnfHn  ben 
SHieberlanben  legte  qpeter  Älotf,  ein  nieberlänbifcher*D?aler,  ber  auf 
feinen  Sieifen  nach  ber  Surfei  unb  im  ganzen  Oriente  bte  färben  auf 
©eibe  unb  SEBolle  &u  befejligen  erlernt  $atte.  Älocf  brachte  in  feinem 
93aterlanbe  bie  gdrberei  fe£r  in  2tufna£me,  unb  betrieb  fte  felbft  bit> 
gu  feinein  fcobe,  ber  im  3a£re  1550  erfolgte.  Der  glor  ber  garberei 
in  ben  SHieberlanben  mar  balb  fo  groß,  baß  in  ber  golge  Deutfchlanb, 
(Snglanb  unb  felbfi  granfreich  feine  gefct)icftefien  gdrber  »on  ba^er 
fornmen  ließ. 

3«  (Snglanb  $atte  man  aber  fchon  früher  bte  gdrberei  ju  fulrioi» 
ren  gefugt.  &d)on  int  14.  3a^r^ttnbcrt  ließ  b  u  a  r  b  III.  gdrber 
au6  glanbern  fommen.  3t"  3a&r*  1472  waren  bie  gdrber  in  Conbon 
fchon  fo  $a&lreicb,  baß  gbuarb  IV.  eine  befonbere  (Eompagnie  üou 
ihnen  errichten  fonnte,  welche  noch  gegenwärtig  ejrtitirt,  i£r  eigenes 
SBappen  flirrt  unb  ifcre  Sftieberlage  in  X  owgate*J?ill  Jdlt. 

Sflach  ber  (Sntbecfung  uon2lmerifa  tauten  bie  neu  entbecften  garb* 
waaren  in  (£nglanb  balb  in  ©ebraucf).  ?lud  Mißtrauen  gegen  biefelben 
mürbe  aber  nicht  nur  unter  ber  Königin  (Elifabeth  ber©ebraud)  be$ 
3nbigo  eingefcbrdnft,  fonbem  aud)  baö  gdrben  mit  <£ampecr)ehor$ 
gänzlich  verboten,  unb  foldK$,  wo  man  e$  fanb,  oerbrannt;  welch  eä 
©erbot  aber  unter  Äarlll.  1661  wieber  aufgehoben  würbe. 

3m  Safyte  1605  ersten  in  Snglaiib  etn  Sß&erf  unter  bem  $itel: 
vTaken  want  of  Duten,  and  Englished  etc.«  Die  2lnweifungen, 
welche  in  biefer  ©djrift  enthalten  finb,  beziehen  ftch  oorjüglich  auf  ben 
3nbigo,  ben  SBaib,  Ärapp,  Brafilienholj,  ^aflor,  ©aüdpfel,  grlenrinbe 
unb  be$  gelben  gdrbefrauteö.  9?ur  einigemal  fontmt  £ermc£  unb  Cacf, 
Cochenille  aber  gar  nicht  oor. 

3m  3ö^re  1643  braute  juerfl  ein  Deutfcher,  nad)  Zubern  ein 
ipolldnber,  hörnend  Äeppler,  bie  jtuiifl,  Scharlach  $u  färben,  nach 
(gnglanb.  (Sr  etablirte  ftd)  ju  SBow,  einem  glecfen  unweit  Bonbon, 
unb  ba$er  erhielt  jene  garbe  ben  tarnen  ber&owfarbe  (Bow-dye). 
3nt  3a^re  1667  brachte  ein  fliteberldnber  gdrber,  9?amend  Trauer, 
bie  SQBoUenfdrberei  $tterft  auf  einen  ©rab  ber  ©ollfotmnen $eit,  unb 
machte,  baß  auch  bie  englifchen  ©ele^rten  jic^  bie  Bearbeitung  biefer 
Äunfl  angelegen  fein  ließen. 
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Jim  20.  «Wärj  1664  übergab  Robert  föoole  ber  foniglid)en 
®octetät  feine  53erfu<fce  itnb  ^Beobachtungen  über  garben,  unb  am  bar* 
«uffolgenben  10.  äuguft  beföloß  bie  0ocietde,  baß  bie  Jtunjl,  gar« 
ben  &u  be fe|1i gen,  JJomarbSÖople  unb  Doctor  Werret  jur 
Aufgabe  gemacht  werben  follte;  ed  fcfteint  aberntest/  baß  fte  biefer 
Aufgabe  entfproeben  unb  etwafl  mitgetbeift  fjaben.  3»  ber  93erfamnt' 
lang  ber  ^cetetat  am  11.  Sttoocmber  1696  legte  ba$  ^itgd'eb  ipoef  e 
ein  ©tiicf  3t'$  vor,  we(d)ed  auf  eine  von  tf»u  erfunbene  Ärt  bunt  gefärbt 
war,  unb  am  9.  be$  barauffolgenoen  SWonatö  ein  anbered  9)?ufler  von 
bunt  gefärbtem  3<uge,  mit  gelben,  rotten,  griinen,  blauen  unb  ptirpnr* 
nen  garben,  wovon  er  verfterjerte,  baß  fte  baä  $Bafd)en  mit  warmen 
SCBaffer  unb  ®eife  aud^aften.  93on  biefer  3?tt  äu  fcfyeint  ein  3eit  raunt 
von  beinahe  \)  unbert3a(ren  verfloflen  jit  feiu,o$ne  baß  etwad  me^r 
ftir  bie  93erbejferung  ber  eiiglifd;en  gärberei  unb  Äattuiibrucferei  er* 
folgte. 

3n  Seutfcljlanb,  welcfeeö  in  ber  mittlem  %nt  überhaupt  in  ber 
Äultur  ber  Äun|1e  unb  SS3ijfenfd)aften  noefy  weit  juntet  war,  fam  bie 
Särbefunfr  am  allerfpätejlen  in  2tufua£me.  £>ie  fcfjöuen  unb  (rb^afteu 
garben  faufte  man  von  ben  3taUenern,  we(d)e  folctye  vou  ben  Örie« 
d)en  er^anbelten,  unb  außer  ben  fcrjtvarjen  unb  braunen  garben,  wo- 
von bie  erjiern  ju  (Sfcren--  unb  ©allaf leiben»,  bie  (entern  aber  vonüWon* 
cf)en  unb  anbern  l'enten  gewählt  würben ,  fannte  man  feine  anbete. 
Ueberbirß  trug  man  jene  garben  meitf  auf  tfeinwanb  unb  geringen 
wollenen  3eugrn ,  unb  wußte  i$nen  liidjt  eiumal  eifteu  gehörigen  ©rab 
&er  gejligfeit  $u  geben. 

3e  allgemeiner  biefe  garben  waren/  unb  je  weniger  foflbare  3u* 
ric&tungen  folcfoe  erforberten/  um  fo  me(r  gfttnfcfecn  fingen  an,  ftd>  mit 
ifrrer  2)arfrellung  $u  befcrjäftigeii/  ba&er  bie  ettfen  beutfefcen  gärber  ftcfc 
genötigt  fa&en,  in  eine  3""f*  jufammen  $u  treten,  um  ifcrt  (bewerbe 
von  bem  (Singriffe  Ruberer  411  ficfyenv  unb  biefeS  gab  ben  Urfpruug  jur 
heutigen  0cr>war^färber-3nnung. 

W  enblicr;  Äaifer  griebriefc  I.  im  12.  3«]^r^uubert  Ütfai* 
laut)  $er(lörte,  woburd)  viele  Äünfller  unb  ipanbwerfer  noefe  £>attfdj>» 
(anb  flogen;  ald  bie  £>eutfd)en  bei  Gelegenheit  ber  Äreu^uge  im  Orient 
mit  SEBolIen  unb  anbern  #?anufafturen  befannt  würben/  unb  bie  erlang« 
ten  Aeiintnijfe  in  i£r  Söaterlanb  $urücf  brachten,  unb  old  enblicl)  im  13. 
3a(}r$unbert bie  buref)  ben  r £ e i n i f cf) e n  unb  tyanftatifdjen $5unb 
fo  fefcr  in  3ufna$me  gebraute  @d)ijffa£rt  utibipanblttng  ber  t>eiiffd)eu 
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mit  anbern  Motionen,  fie  $ur  entfielt  Betreibung  ber  titldnbtferjen  Wa- 
nn faf  tu  reu  aufmunterte,  fing  aud)  bie  gdrberei  an,  fidt>  bei  i£nen  att* 
tndlig  $u  vervollfommen.  9J?an  bemühte  jieft  nun  in  X>eutfd)fanb,  au* 
Italien  unb  Den  «flieberfanben,  wo  biegdrberet  fd)0"  $ö$er  florirte,  ge- 
feierte Scanner  fommen  $u  (äffen.  3ene  würben  Sßaibfdrber  ge- 
nannt, weil  fie  ben  SBaib  ganj  vorj>uglid)  $ur  JJervoibringung  ber 
blauen  unb  grünen  garben  auwenbeteu.  9)?an  nannte  fie  aud)  £  u  et)* 
färb  er ,  weil  fie  ftc^  bloß  mit  öem  garben  fcfjafwollener  Sucfter  be* 
frftdftigten,  unb  entließ  auef)  9?$einifd)färber,  weil  bie  r^einifeften 
SBunbeäftdbte  fieft  indbefonbere  auf  bie  Jpervorbringung  fcfyoner  Sarben 
befleißigten.  3n  bem  2fugöburger  @teuerregifler  fommen  bie  gdrber 
fefton  im  3a^re  1390  vor,  wo  befonberd  eine*  alten  Kölner  gdrberd 
gefacht  wirb.  ?lurft  batte  ?tugöburg  feine  eigenen  93erorbnungen,  welche 
(Gattungen  £)roguen,  bereu  für;  bie  gdrber  bebienen  burften,  vorfeftrie* 
ben,  unb  beö  guten  Ärebitö  ber  gdrber  wegen  war  eine  ©efdjau  an- 
georbner,  weldje  bie  gut  befunbene  Sßaare  befonberö  $eid)nete.  (Eben 
jene  r$eintfd)en  a3unbeöftdbre  waren  eö  aud),  welche  $uerft  bnrd)  ver^ 
fdjiebene  ©efe^e  unb  Skrorbnungen  bie  gdrberei  in  S>eutfcb(anb  me£r 
vervollfommten,  unb  feit  bem  3o^re  1418  fing  man  in  2>eutfd)lanö 
an,  bie  gdrber  in  $  w ei  ©attungen  ju  unterfebeiben ;  ju  ber  einen 
würben  bie  SB  aib*,  Sud)-  unb  ()ein  if  d)  f  d  rb  er,  ju  ber  an« 
bern  bie  S>d)war$*  ober  @d)led)tfdrber  genannt,  gereeftnet. 

(SS  entflanben  von  nun  an  in  £)eutfd;!anb  aud)  geibennianufaf* 
turen,  unb  ta  bie  <£eibe  eine  eigentümliche  <ü?et£obe  in  ber  gdrberei 
erforberf,  fo  entflanb  £ierburd)  eine  neue  ©attung  i>on  garbern,  bie 
Reiben  fd  rb  er,  wovon  fdjon  in  ben  9teid)$gefe($en  vorn  3  ofjre  1 594 
bie  <2>prad)e  i|*.  £>ie  iifii  entbeeften  ilberfeeifdjen  Zauber  lieferten  neue 
foflbare  garbmaterialien  ndd)  (Surova,  welche  bie  italienifcften  unb  fyoU 
ldnbifd>en  gdrber,  bie  fid)  berfelben  juerfi  tebienten,  unb  baburet)  mit 
geringeren  Äe- freit  fdjönere  garben  erzeugten,  als  eö  biö  fcabi»  weglieft 
gewefen  war.  £>en  £>eutfcr;en  ,  weldje  jene  neuem  garbmaterialien 
entbehren  mußten,  blieb  nidjtö  anberö  übrig,  al6  baß  fid)  mehrere  nie* 
berldnbifdje  unb  fran^ofifcbe  gdrber  iiad)2)eiitfcblaiib  begaben,  unb  fieft 
mit  ben  SÖ?aii>*  unb  $tid;fdrbern  vereinigten,  wobureft  biefe  Serbin* 
bung  ben  Sitel  ^Äunfr*,  SÖaib*  unb  <£  d)  6  n  f  d  r  b  e  r«  annahm. 
3  0 t)  a  n  u  9i  if  0 1  a  u  ö  @  d)  m  i  b ,  ein  Sttieberldnber ,  er  aMirte  fid)  in 
Ter  üJcitte  U$  IC.  3af;i[funbertd  $u  ©era  in  ead;fen,  tvebttrcfc  bie 
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erjte^Sitfdrberei  in  2>eutfd)lanD  errietet  würbe.  £>em  <Scr)mib  er* 
rtd^fete  i>te  <®ttöt  auf  ihrem  griebt)ofe  1841  ein  e^renbed  Senhnaf. 

SBeitn  inbejfen  nidjt  fct>ou  bie  SBaiDfdrber  oon  ben  £cf)tvar$fär-- 
berti  angefeindet  warben/  fo  na£m  biefe  9D?if}guu|t  unb  93erfofgung  ge* 
gen  bie  9?euangefomntenen  immer  met)r  tiberr)anb.    S0?an  benutze 
ftet),  bie  <3cr)äbftd)feit  ber  netten  garbmateriafien  ju  beweifen  /  nnb  be* 
wog  ben  Äurfurften  3ot)ann@eorgI.  von  &<tc$feti  um  baö  3<»!)r 
1650,  fo  wie  ben  £er$og  von  ©otfja,  <Srn|T  ben  grommen,  im 
3a$re  1666  $u  mehreren  99?alen  ben  ©ebrand)  beö  3nbigo  $u  »erbie* 
fen,  unb  erflärte  benfelben  auf  bem  9teid)6tage  jtt  SHegen6burg  für  eine 
fdjdblictje,  frejfenbe  $eufel$*  unb  (Sorofwfarbe.  £)a  man  ficfy  aber  von 
ben  93orjiigen  ber  neuen  garbmaterialien  fetyon  jtt  fet)r  überzeugt  ^atfe, 
unb  ber  ©ebraud)  berfelben  ju  au3geeef)nt  war,  afö  baf  bie  93crbrdn- 
gttng  möglich  gewefeu  wdre,  betätigte  man  bie  biöjjer  ba^in  fct)on  bei 
ben  fran$ö|ifchen  unb  JoUänbifcfyen  gdrbern  jtattgefunbene  (Sint^eifting 
in   <£rf)ön*  unb   ®d)led)tfdrber.   9?ad)bem  enbfid)  bie  äffen 
@cr)warj*  unb  @d)led)tfdrber,  oorjiigfid)  in  0ad)fen,  einige 
gute  garben  aufweinen  unb  t)albwollene0©ewebe  ju  fernen  lernten,  ftu* 
gm  felbige  an,  (id)  @cr)war$;  unb  Schönfärber  ju  nennen, 
unb  ftd)  baburd)  oon  ben  eigentlichen  Sd)led)tfdrbern  ober  üeinwanb* 
reijjern  ju  unterfd)eiben.  3m  3^t)rel595  würben  aber  beioc  burd)  eine 
f  urftlrjlltcrje  fanbedfjerrliche  53erorbnung  unter  bem  9?amen  > >2>  d)  w  a  r  $• 
unb  @cr)6n  färbe r«  in  eine  3nnft  gebracht.  3n  berfelben  53erfajT"nng 
bejinbet  fid)  bie  beutfehe  gdrberei  auch  nod)  gegenwärtig. 

93or  bem  brei§igjdt)rigen  Äriege  $ät)lte  bie  &t*U  ?(ugöburg  be* 
reitö  außerhalb  it)rer  SÜauern  40,  unb  innerhalb  berfelben  nod)  viel 
me£r  garbt)dufer.    9?ad)bem  biefeö  ©ewerbe  burd)  flrieg  nnb  anbere 
Umfiänbe  t)erabgefommen  war,  würbe  bie  3«&1  ber  gdrbermeiiler  im 
3a£re  1710  auf  40  gefegt.    3'"  3<»!>re  1665  wollte  fid)  ein  igdjört- 
fdrber,  9?amenä  Sator,  von  Jpanatt,  ber  feine  Äenntnijje  in  granf* 
reich/  JpoÜanb  unb  <8ad)fen  erworben  t)atfe,  in  Hugcburg  ni?berlaf* 
fen;  er  fonnte  aber  bad  Bürgerrecht  nicht  erlangen,  weit  er  ber  refor-- 
inirten  Religion  nid)t  entfagen  woHfe.    dagegen  würbe  balö  rar  auf 
im  3*t)re  1677  biefeS  ©ewerbe  burch^anl  £)aöborf  ou3  SÄeidjen.- 
fracr)  in  @ad)fen  baf)ier  grgriinber.    Sie  erfte  Seibcnfärbcrci  etablirte 
im  3a(jre  1667  Qitttity  3n  rl)  eile  in  ttitgöburg. 

2* 
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C.  ®rf4ii^te  >cr  tifurru  $t\L 

<£rft  na^bem  bte  leucfctenbe  gafel  ber  Cremte  r)anbreid)enb  mit 
ben  ©efe&en  ber  9>(>nfif  unb  <med>anif  in  bie  ted)uifd)en  SHPerffMttfii 
eingebrungen  unb  bleibeube  SBurjeln  gefd)lagen ,  |>at  bie  gärbefunjt 
eine  i*ijftnfchaftlid)e  gorm  angenommen,  bie  jie  nad)  uub  nacr;  &ur 
eigentlichen  Äunft  er£ob. 

SÖad  in  wiffenfiaftlid)er  fceaie&ung  fett  beiläufig  füufgid  3ar)ren 
biefer  früher  met)r  empirifd)  betriebenen  Äunft  juflofc,  überbietet  alle 
3>iten  bi*  juni  Ttiifan^e  berfelben  ind  graue  Hltertj>um.  2>urcfc  Den. 
fenbe  unb  forfctjenbe  SWanner,  wie  fcancroft,  Sber trollet, 
fingier,  JjermbjHbt,  Ärenfig,  Äurrer,  £dd)Un, 
@>ci)lumberger,  fc&illane,  G&eoreul,  i * a 1 1 q>erfoj, 
2)  um  ad  u.  a.  m.  würbe  bie  gärbefunft  unb  bie  Äuntf,  3*uge  $u 
brucfen,  mit  SHiefenfcforitten  auf  geregelte  unb  unumfl6&lid)e  9>rui$ipien 
gebraut,  unb  ir;nen  fowofrl  in  wiff<ufd)aftlicber  ald  praflifdjer  fcesie* 
t)ung  berjenige  ©rab  eon  93oUfommen&eit  vertiefen,  ouf  welkem  wir 
fie  gegenwärtig  erblicfen. 

X>a  bie  2>rucf*  unb  gärbefunfi  jefrt  auf  flreng  wijTeufd)aftlid)ni 
©runbfä^eu  beruht;  fo  finb  i&re  SRefultate  nicfer  me&r  oem  3"faU 
überlajfrn,  fonbern  bilben  Kombinationen  naturiDtffenfc^öftlic^er  f&t* 
red)iiungen  ber  »erfdjiebenen  Pigmente  511  ben  verriebenen  metalli* 
fd)en  unb  erbigen  »afen,  in  (teter  85erütffid)tigmig  511  ben  ju 
färbenben  Stoffen,  alö  «Bolle,  Jpaare,  gebern,  Seber,  eeibe,  »auw- 
wolle  unb  deinen. 

£ur$  allgemeine  Verbreitung  ber  nü£lidi)en,  bejfern  SBerfe  unb 
2(uffa^e  über  gärbefunjt,  burct)  förbernbe  Unterridjtöanflalten,  unb 
enblicfr  burd)  &erufaneigung  angefeuert,  fid)  bem  <2>tubium  ber  tecfcni- 
fd>en  G&emie  ju  ergeben,  £aben  jtd)  burd)  alle  europöifdjen  eänber  in 
Deut  legten  fcalben  Sabr&unbert  Wdnner  Jerangebilbet  unb  emporge* 
fdjwungen,  bie  ijrem  gad)e  gewacrjfen,  biefeÄun|t  wiflenfdjaftlid)  unb 
praftifd)  jugleia)  auaüben,  gelbjt  in  bie  f leinen  SBerfjiätten  ber  unter* 
georbneten  garber  fiiib  ©trafen  beö  Cidjteö  eiugebrungen ,  alt  einge« 
wurzelte  9Sorurtr)eile  411  oerfcfceudjen ,  unb  ben  SÖeg  jur  SÖelejjrung 
eined  25ejfern  $u  barjneu. 

(Eigentümer  bebcutenber  £rucf*  unb  gärbe  -  Stöbliifementa 
Praxen  in  unaueidfctjtiajen  3ügen  in  ben  tfnnafen  ber  gobrifanteuwelt 
bauernb  bie  Jocrjgefeierten  9» amen,  o.^djüle,  Dberfampf,  $eel, 
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©reuter,  Jperof«?,  Äorfjfin,  DolIfucV  $t)omfon,  (Eriim, 
Ceitenberger,  Mannen  berger  :c. 

3u  ben  SHaturforfeljern,  £t)emifern,  Wanufaf  turnten,  gabrttanren 
unb  garbern,  welche  ficf>  in  neuerer  Seit  um  bie  93eroollfomniung  ber 
gärbefunß  buret)  fct)riftlict)e  Mitteilungen  oerbient  gemacht  r)aben, 
jagten  wir: 

a)  Unter  ben  Seuffcben :  53art$olbi,  feeefmann,  Denfo, 
©  tu  e  f  i  n  ,    Ööftling,    ©  r  e  n ,    i?  a  b  i  ct>  t ,    i>  a  c  q  u  e  t , 

Jpefjler,  ».  3ujti#  äortum,  Aulenramp,  itteuen* 
$a&»/  Börner,  ».  Streber,  @eiffert,  ©uecow, 
Vogler. 

3»i  ben  legten  erfolgreichen  fünfzig  Sauren :  sö  r  u  cf>  m  a  n  n, 
fingier,  e  g  m  a  n  n ,  Jpermbjräbt,  ij>  e  n  n  e ,  i? 6 ( t e r* 
£  of  f,  £repf  ig,  o.  Äurrer,  Ce i fe n b erger,  dtungr, 
Schauenburg,  @c^raber,  0d>  warjenberg,  fromme- 
borff  u.  m.  a 

b)  Unter  ben  gran$ofen :  ^ediimtf,  Sambournap,  Ouatre* 
mere  b'3djonoa(,  &u*gap,  Su*.$ame(,  gourcrop, 
Jpaufimann,  JpeUancourt,  jpeMot,  Ce*$i(eur  b'Ä» 
plignp,  9ftaequer,  £u<£rome,  33a  ucquelin. 

3n  ben  legten  fünfzig  3at)ren:  Söe  r  1 1)  olet  t ,  *  ra ca- 
ll ot,  (Et)aptaf,  dt>eoreu(,  (Element/  <£otin,  Su- 
nt a*,  Deforme«,  Äoc^üu,  £ut)  Iniann,  Caffaigne, 
9t  a  p  m  o  n  b  ,  SR  o  a  r  b  ,  SRobtquet,  Schaum  berger, 
@cbwar$,  $t)ilfape,  93italid,  $erfoj,  ©onfre* 
»iUe  u.  a.  m. 

c)  Unter  ben  (Sngldnbern:  gorfptt),  Robert  gritfefc,  £en« 
rp,  £ople,  äirtoan. 

3«  ben  testen  fiinfoig  3^^«:  53  an  er  oft/  (Erum, 
£t)omfon,  SRojrbourg,  Ure,  SSBilfon  u.  a.  m 

d)  Unter  ben  @djn>ebeii:  ©ener,  £orb,  Salm,  o.  Cinne', 
$ott,  SB  et!  ring. 

3n  ben  festen  fünfzig  Sauren:  &er$e(tu6. 

e)  Unter  ben  Italienern:  gabront. 

f)  Unter  ben  Spaniern:  3  "an  gern an  bei*  33a6co. 

g)  Unter  ben  Säuen:  Xp et) feit. 
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fetter  £l*/$itttt. 

3*on  ben  Stoffen,  toeldje  in  ber  ffdrfcefunft  unb 
ber  «tfnnfr,  3*"öe  hn  bvitefen,  tfjciH  unU,  tfjciH 
örtlt$  gefdr&t  (cotourr)  werben. 

93  o  n  ber  @  d)  a  f  w  o  1 1  e. 

3>ie  fdjafwollenen  ©egenjlänbe  werben  t^eild  im  3nftanbe  ber 
SBolle,  t^eiCd  ald  ©efpiun|le,  t^eild  als  gewebte  ©toffe  gefärbt,  unb 
lejjtere  audj  burefc  örtlichen  ttufbruef  uerfdjiebener  garben  tu  fdjöne  unb 
bewunberungSwiirbige  Sflobefabrifate  oerwanbelt,  bereu  £>arpellung 
wir  in  einem  befonberu  Äapitrl  nd&er  fennen  lernen  werben. 

3n  ber  S&efd)affen£eit,  wie  bie  SSBolle  oon  ben  ©djafen  tommt,  tfl 
fie  titelt  für  ba$  gdrben  geeignet,  fie  muß  erjt  von  einer  braunen  99?a* 
terte,  bem  SSBolIfette  unb  an^mx  Beimengungen,  gereinigt  werben. 
2>iefed  SDBoüfett  bat  53  au  cq  u  eli  n  unterfuhr  unb  gefunben,  baß  e3 
1)  aud  eiuer  ©eife  mit  Äali  ald  25a jtö,  welche  ben  größten  Sljeil  ber- 
felben  auömadjt;  2)  auö  etwaö  fo^lenfaurem,  ejfigfaurem  unb.fafsfatt« 
rem  Äali;  3)  auö  &alf,  beffeu  93erbinbung  er  nidjt  fennt;  unb  4)  auö 
einer  t$terifd)en  9)?aterie,  t>on  welcher  baä  SÖollenfett  ben  i^m  eigenen 
@erud)  ereilt,  bellest,  uub  baß/ je  feiner  bie  SBolIe  ijt,  fie  um  me^r 
SBBolIfett  enthalt.  35ei  ber  S9?erino$-2Öolle  betragt  eö  50  biö  72  <pro* 
jent  i^reö  <$ewid)t$,  wä&renb  bie  gewöbnlid)en  SÖolIforten  mir  20  bis 
50  bauen  enthalten,  weswegen  fie  auefy  immer  mefjr  gefärbt  erfd)einl, 
ald  festere. 

Um  bie  Solle  jtt  reinigen  unb  für  baö  Sdrben  gefcfjieft  jit  ma- 
chen, wirb  fie  gewö^nlid)  erft  mit  SÖajJer  gewafdjen,  woburef)  ber 
größte  &f)eil  ber  auf;äugcnben  Unretuigfeiten  befeitigt  wirb.  2)a$  (Snt* 
fettett  ober  (Sntfdjweißen  wirb  in  sEBajfer,  bem  y4  @ewid)t3t£eile  gefaul* 
teullriu,  ber  burd)  feine  ammoniafalifdjen  <Sigenfd)aften  wirft,  ober 
aud>  mit  einem  grünen  ©eifern  ober  einfad>fo£lenfaurem  «ftatrenbabe 
bewerftfelligt. 

SGBenn  man  mit  Urin  arbeitet,  fo  wirb  bie  SBolle  in  bem  Urin* 
babe  eine  93iertelflunbe  bei  einer  Temperatur  eingeweicht,  wo  man 
faum  uoer)  bie  Jpanb  barin  leiben  Paitit.  95?an  läßt  fie  nad)£er  abtro- 
pfen, uub  ivafdjt  fie  am  gluß  in  großen  SSeibenförben  fo  lange,  bi$ 
bae* 2Baj]er£ell  abläuft.  SBenn  mit  ©eife  ober  fo^lenfaurem  Spätren  ent-- 
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fch  weißt  wirb/  fefct  matt  nur  wenig  von  ben  9)?arerialien  bei«  warmen 
SBaflerbabe  ju. 

Durch  bad  Ofen  beim  SOerfvinuen  wirb  bem  SÖolIgarne  Dt  $11« 
geführt,  welches  vor  Dem  garben  wieber  weggefchafft  werben  ttiufi ;  bad 
©am  wirb  ba£er  warm,  tbeild  mit  Via  vom  ©ewiebte  gefaulten  Urin*, 
Seife  ober  9?atrond  in  SEBajfer  be^anbelt.  2luf  gleite  SBeifc  werben 
auch  Äammgarngewebe ,  wie  Merino ,  $£ibet$,  Mousselinc  de  laine 
n.  f.  iv.  gewafd)en,  nad^er  aber  auf  £öf  jerneu  2Bal$en  aufgewiefelt  unb  in 
fceißem  Sßaffer  ober  fochenbeti  SÖajferbdmpfen  2  Stunben  la»t|  befcaiu 
belt,  um  baö  Äraiid  werben  ber  Beuge  beim  nachherigen  gdrben  ober 
Qrurfcn  ju  vermeiben.  Diefe  Vorbereitung  wirb  ba6  CtueUen  ge^ 
na  mit,  woburch  bie  ©ewebe,o£ne  ftd)  ju  jiiljen,  bitter  werben.  tSJenn 
tnau  bad  CUiellen  im  feigen  SCBafler  vet richtet/  fejjt  man  beu  vierten 
Zfyeil  von  ber  SÖolIe  Äleie  in  einen  Sacf  gebunten  jti. 

Sucher  unb  ©emebeauö  Streichgarn,  welche  gewalft  werbeu,  muf* 
fen  vorder  mitgefaultem  Urin  unb  grüner  Seife,  feinere  SEBaaren  hingegen 
mit  weiter  Ölfeife  entweber  in  SSSafcfjtrögeu  mit  SBafcb&dmmern  ober  in 
2Bafcbmafcf)inrn  mit  SÖafjen  gereinigt  werben;  auch  wirb  fjauftgSal* 
fererbe  für  biefen  3wecf  oerwenbft.  giir  orbindre  SEBaare  gebrannt 
num  öfter6  and)  bie  Mutterlauge  au$  ben  Seifen ftebereien,  welche  etivad 
freieöÄali  ober  Patron,  uub  oifaureS  Wali,  enthalt. 

85ei  oerfefeiebeuen  garben,  wie  bei  (£armoiftnrot$  mit  Goche* 
nille,  bei  Sdchf  i  fd)  gr  ti  n  ober  bei  gewiffen  anbern  garben  iji  ba$ 
bloße  Quellen  ber  SBolljloffe  nad)  bfin  gewöhnlichen  (Entfetten  burch- 
auö  nid)t  r;i»reichenb,  um  gan$  gleichförmige  gäben  $u  erhalten.  sfcei 
(Earmoifinrc>tj>  werben  bei  ungleicher  gemifchten  SQSolle  manche 
gäben  weiß  ober  fd)wach  rofenrotb,  andere  bunfelroth  erfcheinen  ;  fo  wie 
bei  Sdchfifcbgrtin  blaue  ober  grünlich  blaue  unb  gelbe  gaben  erhalten 
werben.  Diefem  Übeltfaube  bei  gemifd)ter  SSolle  fann  baburd)  vollfom* 
men  begegnet  werben,  wenn  man  (latt  einem  Seifenbabe  ein  einfach 
fofrlenfanreö  Watroubab  in  2lnwenbung  bringt,  woburd)  ein  gleicbför» 
in igeö  Anfallen  bergarbe  erhielt  wirb..  <£d  werben  hierfür  auf  40  Steile 
ÖBafler  XU  S&eil  frnjtaUijlrte  Soba  genommen ,  bie  glüjfigfeit  auf  40 
biä  68  ©rad  SReaumur  er^t,  unb  bie  SÖolle  ober  wollenen  ©eweb* 
20  bid  30  Minuten  barin  manipttlirt.  2)ie  aus  beut  SÖabe  fommenbe 
SBolIe  erfdjeint  gelb  gefärbt,  welche  garbe  i£r  fchnell  entzogen  werben 
fann,  wenn  fie  in  ein  5  ©rab  flarfeö  fal$faur*a  Gaffer  bei  32  bid  40 
Örcb  SKeaumur  Sßdrme  eingelegt,  unb  von  Da  gewafdjen  wirb.  £>ie 
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gelbe  $arbe  vcrfcf>it>inbet  auefj  an  ber  8uft  von  fefbfl.  (££eoreul  »er* 
mutier,  tag  bie  gelbe  garbe  burd>  bie  (ginwirfung  be$  ^c^it>efefd  uno 
be$  (Jifen«,  meiere*  bie  Solle  entölt,  entfielt.  Sttacfy  bem  fafsfattrea 
#abe  wirb  bann  gequellt. 

Sttadj  §  £  e  o  r  e  u  l  enthalt  bie  mit  Saffer  entfcfyweifjte  3)?ertnoö- 
Solle  17  9>ro$ent  Sett,  welches  burefc  Siebte  mitteilt  21(fo£ol  und 
Ätjer  auägefctyteben  werben  fann.  £iefed  Jett  wirb  nt<f>t  burcr)  d^en* 
bed  2Ufali  oerfeift/  fonbern  bilbet  mit  ber  Cauge  nur  eine  (Smulfion. 
2>ie  ©on  allem  Jett  funfUid)  befreite  ©olle  entölt  noef)  Schwefel,  ben« 
erfjifct  man  btefelbe  eine  Jalbe  Stunbe  lang  bei  60  Örab  SHeaumur, 
unb  fcfct  $ur  5ltt{fii)feit  Sd>wefelfäure  ju ,  fo  entbinbet  fifi>  &d>wefef' 
wajferjloffgad/  unb  äMei>ucfer  macfjt  biefelbe  fcf)ivarj,  ba^er  fommt  ed 
«uct)f  baß  Solle  mit  ejfigfatirem  ©leiorpb  uub  3tnnfal$  ftcf>  befonberd 
in  ber  Sdrme  bräunlid)fd)war$  färbt.  &urd>  @f?lorgaö  wirb  gwar  bie 
Solle  gebleicht,  verliert  aber  bie  <Sigenfd)aft,  fteft  beim  Salfen  $ti  ftl« 
jen.  Durd)  Sa)wefeln  unb  ginwirhnig  fdjweflidjer  Sänre  wirb  fte  für 
weifjbleibenbe  Stoffe  unb  £>rucffabrifate  gebleicht,  Salpeterfdure  färbt 
bie  Solle  gelb/  unb  lofet  fte  julejjf  unter  Öilöung  oerfttiebt-ner  Säu- 
ren auf.  @cfcwrfe(fäure  mit  V4  S&eil  Sajfer  oerbünnt/  »erwanbelt  fte 
fi?  feuein. 

Die  Schafwolle  befl(jt  ^ngrometerifcfce  (Sigenfdjaft ,  fte  $iefct  int 
»otlfommen  troefenen  gnjtanbe  8  *}>ro$ent  Sajfer  au«  ber  Hüft  an. 
ttud)  oerbinbet  fte  fid)  mit  einer  bebeutenben  ?lnja£l  oon  Saureit  unb 
S&afeit/  befonberö  mit  folgen,  bie  wenig  ober  gar  ntcf>t  im  Sajfer  löt> 
lief)  fjnb/  uub  oereinigt  ftcf>  leicht  mit  iuatiiitcr)erlet  Taljen,  j.  $3.  Xlaun 
ofcne  3^rf^ung  bedfelbeit.  (Segen  bie  metjien  Pigmente  befijjt  fte  Xffi* 
iUtcit  unb  liefert  o&ne  3wfdKnmittel  5arben,  bie  aber  weniger  Dauer- 
haft finb,  M  bie  mit  »afen  erzeugten. 

0?eim  flnfleben,  33ei$eu  ober  iÖJorbanciren  ber  Solle  oerträgt  jie 
»ief,  felbft  frdftige  Säure,  o£ne  in  ber  Strtiftur  ber  gafer  beeinträch- 
tigt $u  werben/  wogegen  neutrale  Sa^e,  befonbetd  bie  bei  3in"ö,  jer» 
ftöreube  Sirfung  äußern.  2lld  SÖetje  für  t>a$  Sdrben  ninjmt  ber  geret* 
nigte  Seinflein  t^eifd  für  fid^f  tljeild  mit  ?lfauu,  (Sifen»  unb  &upfer* 
üitriol  unb  ben  3innfal$en  in  93erbinbung  eine  wichtige  SHolle  ein,  wo* 
bei  bad  faure  meinfirtnfaure  Kali  $erfefct  unb  Seinfteinfäure  mit  ber 
Safer  in  flJerbinbung  tritt,  welche  bie  Solle  milb  madjt/  bie  Sarben 
meljr  iu'o  QWblidje  bitlponirt,  uub  w£inberf,bafjbei  nachfolgender  S&e< 
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$anbfnng  berfelben  mit  Wfalien  eine  3erfe&urig  ber  früher  angewenbe» 
ten  ®af$e  (lattftnben  fonn. 

Wann  unb  &ein|tein  bilben  bie  fceije  für  bie  meinen  Sorben, 
befonberd  $ef!e,  jtt  ©elb,  (Brun,  SKot^  unb  ifcraun;  au$  bient  alaun 
$u  0ddE)fifd)b  tau  unb  einigen  grünen  $onen. 

(Sifenoitriol,  &ol$faured  (Sifen,  Äupferoitriol  unb  SSeinjtein  biU 
ben  bie  Zeigen  ju  fcfytvargrn  unb  grauen  Sarben.  gßeinfiein  mit  ®af» 
lue  unb  <3umarf)  wirb  für  Orau  unb  jum  Mbunfeln  ber  garben  ©er» 
wenbet.  &leifal$e  bilben  bie  söaftS  fiir  (E&romgelb.  <Eampecf)e&or$.  ©a(« 
lud,  ©umacf)  mit  (Sifem  unb  Kupfervitriol  bient  für  @cbwarj.  CStfert» 
fal&e,  aud  Ornbul  unb  Drob  bejte^enb,  liefern  bei  vorwaltenbem  Orpb 
mit  (Eamped)e&ol$  lebhafte  blaugraue  unb  fd)war$e  £ifenornbulfal$e, 
bräunliche  in'6  S&laue  unb  ^djwarje  flecfcenbe  garben,  befonberd  mit  Äu» 
pferuitriol  2>d)war$  unb  macfjt  bie  <Eampecfye$ol$farben,  bie  mit  Hlaun 
unb  SBeinflein  gebebt  unb  unfolib  jmb,  ecfct  unb  haftbar.  Tie  (Sifen« 
ojrobfalje  werben  oon  ber  Sßolle  begierig  aufgenommen,  woburdj  nid)t 
feiten  ein  ungleiches  gdrben  oerurfadjt  wirb. 

2)ie  3iunfa(&e,  welche,  außer  $um  ^ctyarlacbfdrben ,  aud)  für 
manche  anbere  Sarben  uerwenbet  werben,  fpielen  beim  Serben  eine  be* 
beutenbe  SHolJe.  2>aö  f rpfiaUlfirte  3iunfalj  (fafjfaure  3innor»bul)  gibt 
in  ber  ^igmentflüjfigfrit  wenig  9?»eberfd)lag,  unb  ifl  bafcer  ofouomi* 
fcfcer,  alt*  Ojrpbulfal$e  mit  freier  ®dure,  bie  mt$r  prdjipitiren.  OTifc 
Ouercitronrinbe  gibt  ed  fcfcöue  gelbe,  etwa«  in'd  SKotJlicfce  fidj  neigenbe 
garben ;  mit  (Eampec^t^ofj,  ^enfee,  93iotetr  unb  uued)te  blaue  garbe. 
Binnorpbutaufidfung  mit  wenig  Qrnb  unb  wenig  oorwaltenber  ^dure 
liefert  mit  (Eocrjenille  unb  Cac-bpe  eine  fdjone  ®d)arlad)farbe,  aud) 
Crange,  mit  üuercitronriijbe  grünliche  @elb,  unb  mit  <Sampecfce$ol$ 
g>enfeefarbr,  3innojrpbatifIöfung  mit  wenig  Ornb  unb  »iel  ®dure  gibt 
mit  (Eoc&enille  unb  Cac  bne  mit  gifet&oljsuf^  bie  fd)6njten  ©djarlad)* 
unb  Orangefarben,  bagegen  mit  ber  Quercitronrinbe  nur  eine  matte 
gelbe  garbe.  Wien  3i»"f«l&*u  wirb  beim  gdrben  gereinigter  $0einjtein 
pber  aud)  ?((auu  sugefefct.  9J?it  bem  Pigment  ber  (Edfalpinien  üben 
bte  3tnnfal$e  beim  garben  ber  SÖolle  Peine  befonbere  ffiirfung  aud. 

gür  melirte  ^ü^er  wirb  bie  SBolle  als  ^djerwolle  gefdrbt, 
ifl  interejfant,  baß  bie  SÖolle  ald  SMieß,  bejfen  gaben  von  einanber 
getrennt  finb,  beim  gdrben  oiel  mejr  garbftojf  abforbirt,  al*  bie  ge* 
fpounene  SBpUe.  (Eben  fo  erforbert  bie  gefponnene  SSBolIe  me£r  garbe* 
|7pff,  al$  bao*  gewebte  Sud).   £>ie  SÖBolle  ale  flMieß  brauet  ungefähr 
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um  bat  vierten  £$et(  me$r,  af*  ein  gleiches  ©ewicfjt  $uch.  £)aö  ©e- 
fptnnfl  nimmt  um  ben  fünften  $he,C  mehr  baoon  auf/  «1$  ba*  Such. 

A3  o  n  ber  ®  e  i  b  e. 

(Srft  feitbem  9)?  u  Iber  eine  genaue  flnalpfe  ber®eibe  oorgenom* 
nten,  iji  man  über  bie  maf)re  DJatur  i&red  girnijfed  in'S  Älare  gefom* 
inen.  £>ad,  ma$  früher  9t  oa  rb  für  ©tinnui  fyidt,  erweifet  ftcf)  burd) 
Sttulber'ö  3?i"gli?berung  al$  (Ballerte.  £>ie  $wei  ©orten  SHohfeibe, 
eine  gelbe  neapolitanifdje  unb  eine  weiße  teoantinifche,  ergeben  burd) 
bie    tiafpfe  in  100  feilen  gotgenbed: 


(Selbe  «Hohfeibe.  «Beiße  «Rofrfeibe. 


Ceibenfoferjlo(f   .  . 

53,37 

—  ©eibenfajferfloff     .  . 

.  54,04 

©üUcrte  (Ceim)  •  . 

20,66 

—  ©äderte  (Mm)     .  . 

.  19,08 

(Siipeißlloff     .    .  . 

24,43 

—  (£iivei£jioff   .    •    .  • 

.  25,47 

2ßach$tfoff     .  ..  . 

1,39 

garbefioff      .    .  . 

1,05 

—  garbeftoff     .    .    .  . 

0,00 

gettjroff  unb  £ar$  . 

1,10 

.  0,30 

100 

100 

2>er  rohen  @eibe  wirb  bie  ©allerre  unb  ber  garbefioff  buret)  §n?et 
oerfdjiebene  Verfahren  entzogen.  97arf>  iöaume':  tnbein  bie  abge^a« 
fpelte  ®eibe  in  fairem  SDSaffer  eingeweicht,  woburef)  bie  bünne  ©altert* 
läge,  welche  bie  gäDen  mffebr,  in  Sßajfer  gelöft  unb  ein  &&cil  ®al* 
Ierte  mit  garbefloff  burd)  bad  9)?aceriren  ausgesogen  wirb.  SflachDem 
bie  @eibe  auö  beut  Sinweictjwaffer  genommen ,  werben  für  6  ^funb 
berfelben  in  einem  irbenen  ©efäfje  48  <Pfunb  aifohot  oon  1,840  fpeji* 
ffd)en  ©ewid)te$  mit  24  Votfy  reiner  ®al$fätire  uerfefjt  nnb  bie  ©eibe 
24  bi$  36  ©tunöeu  ober  fo  lange  in  ber  gluifigfeit  erhalten,  bis  bad 
fd)öne  ©run  ber  gliijfigfeit  fia)  in  btegarbe  oerwelfter 3Mätter  oerwan* 
bett  ^t.  £>ie  ®eibe  wirb  je(3t  herausgenommen ,  forgfaltig  in  Safler 
auögewafchen,  bis  alle0dure  entfernt  itf,alSbann  auöeiiiiinberge^dngt 
unb  getroefnet.  Sie  ©eiöe  erleibet  oaburd)  »/„  Sjjeil  if;reS  ©ewid)te$ 
«öerlujr.  Die  gebrauchte  gluifigfeit  Faun  mit  Äalf  gefdttigt  werben  unb 
bann  oon  bem  entjrehenben  (El;lorcalcium  ber  tflfofjot  abgebampft  unb 
für  ben  ferneren  ©ebrauch  oerwenbet  werben. 

2)urch  biefe  &ehanb(ung  wirb  bie  @eibe  oon  ihrer  in  ©af^faure 
aufloSlid>en  ©alltrre  befreit,  behält  aber  ben  Siweijjtfoff  jurücf ,  unb 
verliert  ben  SBachStfoff,  baS  gett,  baS  £ar$  unb  oeu  garbefloff.  Hufler* 
bem  bleibt  ber  eeibenfafcrjloff  mit  allem  (Siweipfioff  oerbunben  $urucf, 
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ttnb  man  erhält  bfe  €>eibe  /  von  ihrer  natürlichen  ijütte  beraubt ,  eben 
fo  gefdjmeibig  unb  jarf,  wie  bie  cfcineftfche.  @o  bemäntelte  @eibe  be* 
barf  feiner  Schwefelung  mehr.  (£0  tjt  nur  ju  bebauern,  baf*  biefe  Söe* 
£aublung  $it  treuer  fommr. 

&ad  jweire  93erfat)ren,  tvelc^ed  SKoarb  angegeben/  befielt  in 
^olgenbem:  T>ie  gelbe/  wie  bie  weiße  0eibe  wirb  eine  ®f mibe  lang  mit 
15  ^^eifen  SBajfer  unb  fo  oiel  ©eife,  alö  man  braucht,  tun  jener  bie 
gewünfebte  garbe  ju  geben,  gefodjt,  für  rot)e  weiße  Seibe  empfiehlt  er 
V«  W  V,,  vom  ©ewiebte  ber  @eibe,  für  rohe  gelbe  50  bid  60 9>ro$ent 
<2>eife  auf  15  fytilt  SSBajfer  $u  nehmen. 

£urd)  biefed  Verfahren  wirb  ber  garbeftoff,  baö  Jett/  ba6  iparj, 
ber  SBad)3iioff ,  bie  ©allerte  unb  ein  beträchtlicher  $heil  bed  (Eiweiß* 
jloffeö  aufgelöfet.  9Son  bem  leperii  muß  jeboeb  eine  entfprecbenbe  Ouan* 
titdt  in  Söerbinbung  mit  bem  ®eibenfaferjioffe  jurücf  bleiben,  weil  ba« 
burcr)  ber  ©lan$  unb  bie  ©teiftgfeit  bebingt  wirb.  t>ad  Horben  mit 
©eife  barf  aueb  niebt  $u  lange  anbauern,  weil  fonjt  bie  ®eibe  rati^ 
wirb  unb  an  ©rärfe  verliert,  wenn  ihr  $u  viel  (£iweißfto|f  endogen 
wirb.  Äocfyt  man  hingegen  ju  fur;e  3cit  ober  in  einem  &u  febwacben 
©eifenbabe,  fo  bleibt  noeb  SBacr)ö|loff,  befonberä  aber  garbeftoff,  Jparj 
unb  gett,  vielleicht  auch  ©allerte,  $urücf.  SÖei  tiefem  Verfahren  ijt  eS 
ba^er  wichtig,  fowohl  bie  Sauer  fcetf  Äocbeuö,  alö  bie  geeignete  ®tärfe 
be6  @eifenbabeö  genau  $u  fennen,  um  bie  <£eibe  für  bie  gdrbung  taug* 
lieh  a"  machen.  <£ie  verliert  burch  biefen  <Pro$eß  24  bit*  28  ^rojent 
ijred  ©ewicbteS. 

gür  weiß  bleibenbe  gabrifate  erforbert  bie  9f  oarb'fcbe  SQ?ctr)obe 
noch  bie  Schwefelung.  2Benn  ber  £eibe  ir)re  Steifheit  unb  Spröbig* 
feit,  ohne  bie  gelbe  garbe  gu  jerftcren,  entzogen  werben  foll,  focht  man 
fie  7  biö  8  Stunben  lang  in  «Hegen«  ober  bejttllirtem  2Ba)Trr,  woburch 
fie  fähig  wirb,  SÖetjen  unb  alöbann  garbeftoff  aufzunehmen.  SBäifer, 
bie  Äalffalje  enthalten,  finb  $um  ?tu6focr)cu  untauglich/  weil  fie  bie 
©allerte  hart  unb  unauflöslich  machen.  2lucr)  muß  bie  SRenge  SÖ3affcr 
bejÜmmt  werben,  weil  ju  viel  betreiben  ju  viel  Eiweiß jtoff  ab&iejjt, 
Welcher  $ur  2)icfe  unb  üiefifteuj  befl  gabeno  beitragt. 

2>aö  ©iobert'fche  Verfahren,  bie  ^eibe  ju  reinigen,  ift  weit 
weniger  empfehlenswert^ ,  alö  bad  von  SKoarb,  weil  ber  ©ehalt  an 
jurüefgebliebener  ©allerte  unb  2Öacb$ftoff  ber  @eibe  weniger  @lan$ 
ertheilt.  ©iobert  weicht  bie  ^eibe  in  lauem  SÖajfer  ein ,  brüeft  fie 
auö,  unb  bringt  fte  unmittelbar  in  eine  fct)wache  waff^rige  (Ih^rauf- 
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löfung,  Idßt  fie  jwei  ®tunben  bartn  liegen,  unb  bringt  fte  in  eint 
wdflerige  Äuflöfung  von  fchwefligfaurera  ©ad. 

©urch  Schwefeln  fann  ber  garbefloff  ber  rohen  ®eibe  jwar  per« 
becft  werten,  fommt  jeboch  wieber  $um  ©orfdjein ,  wenn  bie  fchweflige 
Satire  verflüchtigt,  ©er  ^ro$eß  tfl  baher  fein  reined  i&leichen ,  weil 
ber  Sarbejloff  nicht  jerjtdrt,  fonbern  nur  übertüncht  wirb.  &eim  &d)Wt* 
fein  wirb  bie  @eibe  mit  %/i0Q  äalitauge  befeuchtet,  unb  fo  lange  in  ein 
mit  fchwefligfaurem  ©ad  gefdttigted  SBajfer  eingefegt,  bid  fie  voUfom« 
men  weiß  erfcheint.  gür  biefen  Q3et)uf  wirb  bie  fchweflige  ®dure  am 
bellen  aud  gepulverter  Äojjle  unb  3chwefelfdure  entwicfelt,  fann  aber 
auch  erhalten  werben,  wenn  ©djwefelfdure  mit  ©dgefpdne  ober  @tro$ 
{ufamuii'ii  gebracht  wirb. 

3u  bunflen  garben  fann  bie  ®*  ibe  im  ro{jen  f  ober  um  fte  weich 
unb  glänzend  ju  erhalten,  im  entfcbdlten  ober  bloß  im  gebleichten  nicht 
entfehälten  3«ftä«be  gefärbt  werften;  für  flare  unb  fdjöne  garben  muß 
fte  aber  entfchdlt  unb  weif  fein.  £)ad  «»einigen  unb  bleichen  ber  fet- 
benen  unb  halbfeibenen  ©ewebe  für  ben  tfpplifationdbrucf  unb  iöefejti* 
gen  ber  garbe  burch  SBaflerbdmpfe  pnbet  ftch  bei  ben  ©rueffabrifaten 
ber  Reiben-  unb  ^eibenchalngewebe  abgefianbelt.  SKoJe  @eibe  jeigt 
übrigens)  eine  größere  93erwanbtfchaft  ju  ben  Pigmenten,  inbent  jte  bie 
garbebdber  fehr  fchnell  unb  fafl  ganj  rein  audjieht,  baher  man  nur 
feiten  mehr  ald  bie£dlfte  bed©ewichted  ber  garbeiloffe  bei  roher  2>eiU 
anzuwenden  hat,  alö  für  audgefochfe  gebleichte  gebraucht  wirb. 

33eim  fludfdrben  muß  vorfichtig  oerfahren  werben,  unb  bie  garb- 
baber  bürfen  nie  25  ©rab  SKeaumur  überileigeu,  bamit  bie  @eibe  an 
©teife  unb  geftigfeit  nicht  verliert,  weldjcö  befonberd  bei  Ärepe  beabftchtigt 
wirb.  Ä(jenbe  unb  fohlenfaure  Wfalien,  fo  wie  ©eifenauflöfung ,  nitif* 
fen  gänzlich  oermieben  werben,  weil  biefe  ben  natürlichen  girniß  auflö- 
fen.  glor,  ©aje  u.  f.  w.  werben  ald  ÜKobfeibe  gefärbt. 

©ad  SÖeijen  ber  ®eibe  vor  bem  garben  mit  fllaiinanfldfung  muß 
falt  oorgenominen  werben;  rortl  bie  ®eibe  feine  warme  $ei&e  vertragt, 
inbem  heißed  SBaffer  ober  (jeiße  älaunauflöfung  ben  (Siweißjtoff  äugen, 
blieflich  foagulirt,  unb  ben  garbejtoff  wie  mit  einem  feften  U*ber$uge 
umfleibet,  fo  baß  weber  bie  SJafid  noch  ber  garbeiloff  einbringen,  baher 
nur  auf  ber  Oberflache  h«fiet,  unb  bie  fonjt  haltbaren  garben  Durch 
£icf)t  ober  burch  SÖafcben  balb  verfchießen.  SSBenn  bie  @eibe  hingegen 
mit  falter  Maua*  ober  ejfigfaurer  $£omrbe  imprdgnirt  ober  auch  ge-~ 
brueft  wirb,  fo  faun  bie  tttaunbaftd  ben  gabeu  gehörig  burchbritigeu, 
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unb  ed  wirb  bei  bem  (Eintauchen  ber  @eibe  in  bad  garbebab  fid)  bad 
3>igment  mit  bem  gaferpoff  tnnigfl  vereinigen.  Siefelbe Urfacfee,  ivcfc^r 
a,aü*ertc)altige  über  ro£e  £eibe  für  bie  95ei$e  ungugänglid)  macfct,  be* 
nimmt  bie  90?öglid;feit  ber  gärbung,  fobalb  fie  mit  einer  0d)id)t  geron- 
nenen (Eiweifjjroffed  umfleibet  ijl. 

SÖeim  Staunen  werben  filr  150  $funb  @eibe  40  bid  50  9>funb 
reiner  eifenfreier  21(aun  in  einem  mit  (jeifkm  £Baffer  gefüllten  Äcjfet 
aufgeföfi,  bie  2lufIofuttg  in  ein  gajj  auf  40  bid  50  $b*ile  reined  fa(* 
ted  SBajfer  gegoffen,  unb  bad  ©emifö  9«t  gerührt,  bamit  ber  älaun 
nicht  frnftallifiren  fonn.  3n  fold)er?llaunaufI6fnng  wirb  bie  juoor  gan$ 
rein  audgewafdjene  @eibe  8  bid  9  ^tunoen  laug  erhalten,  bann  t)er» 
audgenommeu,  über  brm  gaffe  auögewunben,  im  glujje  gewafdjen  unb 
gefärbt,  ©ad  Alaunbab  fann  burd)  3"fö&  f rtfd^cr  älaunauflöfung  auf 
ben  ff  Iben  ©rab  gebracht,  fo  lange  jum  83ei$en  gebraucht  werben/  bid 
ed  einen  fh'nfenben  ©eruefc  ju  befommen  anfängt.  3ule&t  fann  bad 
SBeijen  norf»  für  bunfel  ju  färbenbe  @eibe  erfd)öpft  werben. 

2>urc$  bie  fogenannren  ^>c)pfifbäber  mit  bem  Pigmente  bed 
(Eamped)e£ol$ed  unb  ber  däfalpinien  in  Söerbinbung  mit  boppeltem  (Et)Ior* 
ginn  werben  mit  bem  Gampedjefyolj  Cila-,  93ioletfe--  unb  ^penfe'farben, 
mit  ben  £Kot^i)cH$ern  hingegen  darmoiftn*  unb  ^onceaufarben  bärge* 
jlellt  SD?an  fefct  ben  ©äbem  jlarfen  SOBeingeijl  gtt,  ber  ba$u  bienrn  foll, 
bad  beim  gärben  frei  werbenbe  Qtylor  ju  binben.  2)ie  $>bofifbäber 
bürfen  feinem  bebeutenbeu  Semperaturwedjfel  auagefefct  werben,  weil 
fie  baburd)  $erfe(jt  unb  oerborben  werben,  gür  ec^ted  $onceau  auö 
Cochenille  ju  färben/  wirb  afd  83aftd  3»nnorpbul  oerweubet. 

53 o n  ber  Baumwolle  unb  bem  feinen. 

X)ie  baumwollenen  unb  leinenen  ©ewebe  für  ben  2>rucf  unb  bad 
örtliche  €infärben  ber  garben  erforbem  burdjaud  eine  abfofute  reine 
SÖleidje,  weniger  rein  unibunfe(  ju  färbenbe  ©efpinnfre  unb  ©ewebe, 
wogegen  wieberum  für  fitere,  Jelle  Unifarben  ein  reined  Sßeij?  nott)« 
tvenbig  ifr. 

£>urd)  bad  8Sleicr)en  entjiefct  man  ten  »egetabilifdjen  ©efptnnften 
ober  ©eweben  eine  farbige  SJerbinbung,  welche  (lief  jiofftaltiger  SHatur 
ifr,  gelben  organifd>en  garbefieff  unb  eifent)altige  ober  fali&altige  Stoffe, 
<£&loropj>»U  unb  ©allertfäure,  welche  fie  ald  tirfprüugti4>  enthalten; 
ferner  Sifenojob/  bad  fid)  jufäUig  befefiigte.  Bu  biefen  oerfetyebenen 
Un reinigfeiten  fontmen  noc$  bie  ®d}U$te,  womit  ber  3Beber  bad  yvt 
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Rette  be (lintntfe  ®arn  imprdguirr,  unb  andern  Unretnigfeiten  wdr)renb 
bem  SOBeben  unb  Aufbewahren.  Me  biefe  frembartigen  Stoffe  muffen 
juoor  weggefdjafft  werben ,  um  ben  a3ei$en  unb  Pigmenten  einen  wtf* 
ligen  eintritt  $u  gewähren,  woburcf;  allein  fc&öne  unb  bauerhafte  gar* 
ben  erjeugt  werben  fonnen. 

3n  meinem  $GBerfe:  »2)ie  Äunfi  oegetabilifcf>e,  oegetabilifa;  ant* 
malifdje  unb  rein  animalifd)e  Stoffe  ju  bleichen,  Dürnberg  1831,«  fo 
wie  in  bem  fpdter  erfcfjienenen  Supplement  $u  bemfelben,  Dürnberg 
1838,  bei  Sdjrag,  finb  alle  SMeidjoerfahren  fpecieü*  abgehanbelt,  bie 
biefem  3«vetf  uad)  allen  leiten  $u  oollfoinmen  entfpredjen. 

Pigmente  ober  fätfcenbe  Stoffe. 

gäcbenbe  Stoffe,  garbfloffe,  ^>ignt  en  te  (Pigmen* 
tum)  werben  btejentgen  9J?aterien  genannt/  welche  ben  ®runb  jur 
93eranlajfung  farbiger  $^dnomene  enthalten,  gdrbenbe  Stoffe  unb 
garbe  ftiib  ba^er  wie  Urfadje  unb  SGBirFung  oon  einanber  $u  unrerfetycs* 
ben,  unb  burfen  burebaud  nid)t  mit  einanber  oerwedtfelt  werben.  X)ie 
Pigmente  bilben  feine  einfachen,  fonbern  $urammengefe|jte  Stoffe 
unb  ftnb  ba^er  f>infid)tlid)  i^rer  garben  mannicfyerlei  $5erdnberung  un< 
terworfen.  £>ie  Sftatur  liefert  fie  »orjiiglich  auö  bem  $>flan$eiir 
reid)  t  weniger  $a£lreicf)  aud  bem  £&ierreidje  unb  au$  bem  93?ine* 
ralreidje  au$  ben  9D?etallen  in  9Serbinbung  mit-  Sauerjtoff  al$  99?e* 
tallorpbe. 

3n  bem  $flan$en reiche  finb  fte  meijl  in  allen  Steifen  ber  $>flan* 
jen  enthalten;  in  ber  SKinbe,  ben  Stengeln,  ben  flattern,  ben  2Mu« 
men,  ben  J?öl$ern  unb  ben  SÖurjeln.  QSiele  fdrbenbe  Stoffe  beö^flan* 
jenreicr)Ö  erfetjeinen  in  ihrem  9?atur$ufianbe  weif),  unb  werben  er)!  in 
fÖeru^rung  mit  ber  atmofphdrifcfjen  Cuft  bureb  2lbforbtion  oon  Sauer* 
ftoff  farbig,  wie  biefeS  unter  anbern  ber  3"bigo  jeigt. 

3n  ben  $flan$en  unb  animalifdjen  Subfran$en  beßnben  fict)  bie 
Pigmente  gewö^nlic^  abgefoubert  in  eigenen  tyeilen;  fie  fönnen  ba* 
her  mit  anberen  90?aterien  verbutibeit  au^ge^ogen,  gefammelt  ftlr  ben 
3wecf  ber  gdrberei  oerwenbet,  ober  auch  buref)  cfjemifdje  Anziehung 
im  reinem  3uftanbe  tfjeilweife  frnfrallintfcf)  bargejlellt  werben.  33et 
ben  Mineralien  hingegen  tfl  ba$  fdrbenbe  9>rin$ip  burd)  bie  gan^e 
Subflanj  oerbreitet. 

£>ie  Pigmente  bejf&en  befonbere  Sigenfcfjaften  woburcr)  fie  fieb 
oon  allen  anbern  Stoffen  unterfcr>eiben,  benn  aufjerbeni,  baß  fie  eigen* 
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t$  umliefe  93erwanbtfcr)afren  ju  ben  eingehien  £id)t jtrar)fen  äußern* 
haben  |le  noef)  anbere,  woburd)  ft«r  fähig  jinb  auf  oerfdjiebene  c^emifc^e 
glitten  jti  wirfen,  unb  baburd)  farbige  Söerbinbungen  mit  ber  gafer 
ber  SÖoüe,  ^eibe,  Baumwolle  unb  be6  deinen  $u  bilbeu.  3n  £in» 
fic^t  biefer  93erwanbtfd)aft  unterfci)etbeii  fid)  bie  »erfdjrebeiien  ^ig* 
mente  wefentlid)  von  einanber,  unb  muffen  beßwegen  auf  oerfdjiebene 
SEBeife  unb  mit  f{?r)r  mannigfaltigen  Mitteln  apolicirt  werben/  um  auf 
anbere  Äorper  betfdnbige  garben  hervorzubringen. 

2)ie  gdrbefnnft  unb  bie  £unft  3cuge  $u  bruefen,  grünbet  |ufc  auf 
bie  Äenntniß  ber  befonbern  <5igenfd)aften  unb  <ßerwanbtfd)aften  ber 
Pigmente,  ntc^t  bloß  in  fo  fern  fte  jtd)  auf  bte  $u  farbenben  ©nbjlan* 
jen  beziehen ,  fonbern  aueb  in  fo  fern  fie  S?ejug  haben  auf  bie  (Siuwir* 
fung  anberer  ?lgentien,  auf  welche  fie  wä^reub  ober  uad)  bem  gärbe* 
yrojeß  ju  wirfen  fd$ig  jinb. 

Die  organifeben  9>flan$en*  unb  t£ierifcb*n  Pigmente  wirfen  oorjug* 
lief)  burd)  bie  rbemifdje  ?ln$iehungöfraft  auf  bie  @duren,  bie  Djnbe, 
bte  $D?etallauflöfungen,  bie  erbigen  ^afen,  ben  &auerfroff  unb  auf 
bte  verfd)iebeuen  $flan$eu'  ober  t^ierifetye  gafern,  unb  burd)  biefelbcn 
uitterfdjeiben  fie  fid)  von  allen  übrigen  gegerabilifcben  unb  animali* 
fd)en  ^ubfian$en.  2)ie  2ln$iehung  berfelben  &u  ben  Üttetalloj-pben  unb 
ben  erbigen  Sfcafen  ijt  fo  groß,  baß  fte  fid)  ben  Mauren  cntjier)en  unb 
jid)  mit  ihnen  auä  ihrem  gemeinfcbaftlicfjen  2ln$iebungdmitfel  auf  bie 
3enge  nieberfdjlagen.  3hr*  93erbinbung  mit  biefen  Jßafrn  oerdnbert 
oft  ir)re  garbe,  madjt  fie  aber  faltbarer  nnb  bleibeuber  als  fie  waren/ 
unb  fejjt  fie  weniger  ben  Ginfliijjen  ber  Cuft  unb  ber  anbern  Äöroer, 
welche  biefelben  oerdnbern  ober  jerflören  fönnten,  and. 

Um  baö  fdrbenbe  ^rtnjip  §u  ejtrabiren ,  muffen  bie  organifcfyen 
9>igmcnte  mit  ben  Jierfur  geeigneten  üÄatericn  in  2luff6fung  gefejjt 
werben.  £>iefe  Bufldfungeruittel  muffen  von  fold)er  ^efdjaffenheit 
fein,  baß  fie  ftd)  $war  mit  bem  Pigmente  mifd)en,  foldje  aber  in  ihrer 
@runbmifd)ung  nid)t  oeranbern.  3m  entgegengefejjfen  gall  entfielen 
cbweicbenbe  garbennuangen.  2>ie  Wittel,  bereu  man  ftd)  jtir  2luö$ie* 
hung  ber  Pigmente  bebient,  muffen  ber  Otatur  ber  ©runbnufd)ung  an» 
gemeffen  fein.  Um-biefeä  $u  erfahren,  muß  man  über  baö  gegeufeitige 
©erhalten  berfelben  genaue  (Erfahrungen  aufteilen/  bie  unmittelbare 
praftifdje  Uuterfud;ungen  erforbern,  au$  welchen  bie  erflen  al$  SKeful* 
täte  hervorgehen. 

äßenn  bie  Unrcrfu  jungen  mit  &eftimmrheüangejreHt  jinb,  fomüf-- 
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fen  bie  Pigmente,  fcwofcl  nacfy  tyrer  natürlichen  ?lbfunft  oTd  nacfy  tyren 
äußern  £enn$ei4)en  unb  nacfc  ben  93er$d(tni)Ten  ifcrer  Dauer  Jaftigfeit 
ober  Unbefldnbigfeit  beurteilt  fein.  X>tefe  Senntnifj  fejjr  ein  eigeneö 
©tubium  »oraufl,  wefc$e6  man  g  arben  SÄateriaUenf  unbe 
nennen  fann. 

Die  organifc&en  $flan$en*  unb  antmalifcfcn  Pigmente  werben  alle 
burd)  G&for  jerflört ,  wobei  baö  d^for  in  £pbrod)lorfdure  oerwanbeft 
wirb.  Die  concentrirren  Sauren  unb  bie  dfcenben  fllfahVii  jerftöreu 
brn  größten  S^eil  biefer  Pigmente.  3"  einigen  gdllen  (inb  fie  jefcod) 
befähigt  einige  berfelben  auftulöfen,  wie  j.  33.  bie  concentrirte  ®d)ive* 
feffdure  ben  Snbigo,  bie  faujiifdje  Hlfalien,  ba$  Pigment  ber  (£ur-- 
fuma  unb  bed  Orfean.  SDfit  SßofTer  oerbünnt,  ober  wenn  bie  fllfalien 
i£re  itaufricität  oerforen  £aben,  werben  fie  fdtjig  einige  berfelben  auf* 
julofen.  DaS  ?llijarin,  ber  rotfce  garbfloff  beö  ÄrappS,  wirD  burc$ 
(^cfywefelfdure  biö  51t  einem  gewijfen  ©rabe  oerfcfcwdcfcr,  nid)t  alierirt, 
unb  ed  gninbet  ftcf>  barauf  Die  Darrtrflung  M  ©arancin. 

3n  gewijfen  gdllen  fönnen  bie  Pigmente  wJeoer  in  i£ren  natür* 
liefen  3n(lanb  werfest  werben,  inbem  man  fic&  eine$  alfalifajen  Drp* 
befl,  wenn  bie  SSerdnberung  bie  SBirfung  einer  $dure  ift  ober  einer 
@dure  bebient,  wenn  biefelbe  burefc  eiu  alfalifdjed  Drob  fceroorge» 
bracht  würbe. 

Söancroft  ttyilt  bie  Pigmente  unb  bie  mit  benfelben  bärge- 
flellte  garben  in  fubjtantioe  unb  abjeftioe  ein.  ®ub)lantioe 
Pigmente  nennt  er  foltfce,  welche  o&ne  ein  befonbered  2fneignung3mir* 
tel  einen  Jinfdnglicfeen  ©rab  von  93erwanbtfd)aft  ju  ben  &u  coloriren-- 
beu  Stoffen  Jaben,  unb  eine  fefre  farbige  *8erbinbimg  barfteUen  fön- 
nen, wie  bad  Pigment  ber  $urpurfd)necfe,  ber  Snbigo,  bie  (Eurfuma 
ber  Orfean  u.  a.  m.  Bbjeffioe  Pigmente  finb  nad)  i£m  fofdje,  bie  mit 
bem  ju  fdrbtnben  Stoffe  nur  burd)  ein  angewenbeted  3wifd^enmittel 
eine  farbige  93erbinbung  bar$ujteü"en  oermögen,  wie  ber  Ärapp,  bie 
Gdfalpinien,  baö  Gamped)e$or$ ,  bie  Cluercitronrinbe ,  berSOBau,  bie 
(Eocbenille,  ber  Äermeö  u.  a.  m. 

Die  fubflantioen  unb  abjeftioen  Pigmente  (ajfen  jic&  wieber  in 
gelbfdrbenbe,  falb'  unb  föwarjfarbenbe,  blau*  unb  rotjfdrbenbe  yig* 
mente  einseifen. 

Die ab  jfftio  gelbfdrbenben Pigmente bed ^>flan ;enretd)d tont* 
nun  in  ber  9?atur  liberaud  Jdufig  oor,  bie  oorjuglidjjten  berfelben  btc* 
ten  bie  dnereitronrinbe  (Quercus  linetoria),  ber  SBau  (Reseda  lu- 
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teola),  bte  2>d)arte  (Serratnla  tinctoria),  ber  ©tnft  (Gcnisfa  tinc- 
toria),  bad  ©elb£of$  (Morus  tinctoria),  bte  ©elbbeere  (Rliamnut 
infectoria)  it.  a.  ttl.  bar. 

©ubjlantive  gelbfdrbenbe  Pigmente  bed  ^>flanjenretd)d 
ent&alrcn  bie  (£urfumawur$el  (Curcuma)  unb  ber  Drfean  (Bixa 
orlcana). 

Ht jefti»  f a I b*  unb  fcbwargfdrbenbe  $>flangen * $igmentc 
entsaften  bad  Gütern,  ber  ^mnacf),  bie  ©alldpfef,  bie  änopern,  bad 
»ablafr,  bie  9tyaip$da,  bad  (Sampedje Jo($ ,  fa  wie  mehrere  «inbe« 
unb  viele  anbere  9>flan$enforper. 

@ubjlantio  fcfcwarjfdrbenbe  ^flanjen  *  Pigmente  enthalten 
etutge  fiibanterifanifcbe  unb  aftatifcfje  $flan&enforper,  j  ib.  bie  9iuf) 
POn  Senecarpus  anacardium,  bte  Samoclobien  lt.  a.  IB. 

2Cfd  fubjtanti»  blaufdrbenbe  $tgmente  bed  9>flanjenreid?d 
erfennen  wir  vorjüglict)  ben  Snbigo,  ben  SÖaib  unb  mehrere  anbere 
Snbigotiu  ent^alrenbe  ©ewadtfe. 

abjefti»  rot^färbenbe  Pigmente  gibt  und  bad  $$ierretcr)  in 
ber  <£od)eniUe,  bem  Äermed,  bem  ©ummifacf,  fo  wie  einigen  anbern 
3ufeften.  3>»  9>flanjeurei<r)e  bte  (£dfa(pinien ,  we(d)e  bad  &raft(ien* 
unb  baö  ®anbd-,  (Ealliatur*,  SÖar*  unb  Äaml^oli,  welche  bad  £an* 
talin  ent&alren,  »orjiiglicr)  aber  ber  Srapp  unb  bie  ^Ui^arttt  ent£a(-- 
tenbe  ©ewäcrjfe. 

©ubjtanti©  t$ierifd)ed  Pigment  liefert  bie  9>urpurfcr)necfe 
unb  ber  Sintenftfcfr. 

2>ie  unorganifd)  minerafifcfcen  Pigmente,  welche  in  ber 
£>rucf-  unb  garbrfunji  3ntveubung  finben,  befielen  in  9)?etaUoerbin* 
bungen  a(d  ÜÄetallornbe  in  $3erbinbungen  mit  ben  ^duren  /  wie 
}.  95.  bad  cfcromfaure  SMet ,  bad  bfaufaure  £if«n ,  bad  Äupferammo* 
niiim,  bie  99?angan©.rnbe,  bte  metallifcrje  @cr;wefetoerbinbnngen  u.  f.tv. 

2>ad  (Srtra&iren  ber  abjeftiven  Pigmente  au*  ben  garb^oi&ern 
fann  am  i?erlä&lid>tfen  burd)  foc^enbe  aBajferbdnipfe  oollftogen  werben.** 
£iefe  an  jtd)  wichtige  (Jtfinbung  bietet  gegen  bad  früher  übliche  2lud* 
fachen  im  offenen  Äfjfel  vorteilhafte  SKefuIrate  unb  in  öfonomifd)er 
SRücf pd>t  wefentlicrjen  9iu£en  bar.  9Ran  erhalt  baburd)  einen  reinen 
^igmentaud^ug  in  SßajfVr,  (>at  fein  Anbrennen  aber  Anliegen  an  ben 
Äejfel  &u  befürchten,  aud)  wirb  in  gewiffen  gdllen  bie  Ornbation  per* 
Jinbert,  ba  Dur$  alle  biefe  Ubelfldnbe  öfterd  bie  ®cr;on£eit  ber  Sarbe 
wefentlicfc  beeinträchtigt  wirb. 
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2>aS  $>igment  ber  Anchusa  ünctoria  Uft  ftd)  nur  burcfy  SGBein* 
o,eijr  ertrajjiren. 

£>ie  wajferigen  9>igmentauö$üge,  weldje  an  ber  afmofphdrifd)fn 
£uft  burc^  2lufna&me  von  ©auerjloff  eine  Ornbaftcn  erleibcu,  unö 
burcfc  tiefe  ba$  Pigment  au$gefd)ieben  wirb,  futb  mit  bem  7Uifio* 
fungdmittel  nur  fd)ii>act)  oerbunben,  bc.f;er  jle  ftcf)  leid)t  auö  temfef.- 
ben  an  einen  anbern  Äörper  binben ,  ber  größere  2lii5tct)it  119  ju  benfei* 
ben  äußert.  ?Iuf  biefe  2lrt  Id&t  ftd)  ein  3lbfub  oon  £od)enitIe,  (Eampe« 
d)e£ot$,  ber  (Tdfafpinien,  ber  fd)wefelfauren  Snbigoauflöfung  u.  0.  m. 
bnrd)  bigeriren  mit  gepufferter  ipolj--  cber  $£ierfof>Ie  entfärben.  S>a$-- 
fefbe  erfolgt,  wenn  auögewafdjene  ©djafwolle  tu  folgen  Pigment* 
aufyügen  burd)genommen  wirb,  ebne  jebo(§  baburd)  eine  befrdnbige 
garbe  hervorzubringen,  intern  fd.ion  ba$  9Ößafd)en  mit  foltern  S£Ba)]er 
ober  2luöfocften  in  bemfelbcn  ^iiiretd^f,  bie  garbe  wieber  abgu&te$en. 

flnbero  vergalten  fid)  bie  2Iuö>iige  QJerbfaure  uub  ©alluöfäurc 
entfcaltenber  gelben  ttnb  falben  Pigmente,  welche  ber  (^djafwclle  fe= 
(lere  garben  erteilen,  bie  in  Gaffer  unauflöslich  jtnb,  unb  nid)t  mebr 
weggewafefcen  werben  föunen.  JJier  fdjlagt  fid)  bad  Pigment  in  ben 
feinen  $>oren  unb  3u>ifd)euraumen  ber  SSBollfafer  bttrd)  bie  allindlige 
Drytatioi)  beö  ®auerftoff6  aud  ber  Cuft  nieber,  unb  befejiigt  ftd)  im 
ornbirten  3"tfanbe  mit  berfelben.  SEßad  bie  Orpbation  bewirft ,  fann 
iu  einigen  antern  gdUeu  aud)  burd)  Satire  erfolgen,  wenn  bie  Satire 
int  (Staube  ijl,  baö  ^igment  aud  feiner  wd|ferigeu  ?(uf(öfung  unauf- 
löSlid)  auö$ufd)eiben.  3n  tiefem  galle  nähert  ftd)  bie  Sttatur  ted  $to- 
jejfea  fdjon  bem  jenigen,  ber  bei  ber  2lu6fd)ei&uug  beö  $>igment$  bur$ 
erbige  unb  mefallifd)e  @afje  flatt  finbet. 

3ur  eigentlichen  (Sntwitflung  unb  a$efefh'gnng  ber  abjeftioen 
$flan$en-  unb  Sjjierpigincnte  unb  ifcilbung  farbiger  9>£anomene  jinb 
tfnneiguuga--  ober  3wifd)enmitte(  erforberltd) ,  bie  unter  beut  Tanten 
//sßafen,  5öei>n  ober  Sttorbant  in  ber  gdrbefunlt  befannt  finö  ,  unb 
meijlenö  in  SJfetalloxnben  ober  erbigen  Sfcafen  befielen.  X>iffe  a3ei$init* 
te(  oerbinben  ftd)  entweber  unceranoert,  ober  auf  gewijje  SBeife  in 
t&ren  90?ifd)ungöt£eilen  oeranbert,  chemifd)  mit  ben  511  farbenben 
Stoffen,  unb  veranlagen  einen  farbigen  Sttieberfdjlag  bed  ^Mgnientd 
auf  benfelben,  gleid)  wie  jle  felbji  Sur  2luflöfung  eine*  <pigmenr3  fyiiv 
jtigefe^t  einen  farbigen  9?iebcrfd)!ag  bilben,  wobttreh  man  fdrbt,  cba 
bie  fogenannten  Safelfarben  (2lpplifation$farben)  barftellt.  £>urc£  ben* 
|Mbfu  &3eg  werben  aud;  bie  Caf*  ober  Körperfarben  erlieft. 
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2)ie  Haren  wdffertgen  2faa$tige  ber  organifc&en  Pigmente  werben 
burcfc  ipinjubringung  einer  geringen  Cluantttdt  ber  wdjFerigen  Huf» 
Iofung  eine$  erbigen  ober  metallifäen  ©aljeö  getrübt,  unb  ed  fcfceibet 
ficb  nad)  oer  9?atur  bed  ®af$e$  me£r  ober  weniger  langfam  ein  gefärbter 
SRieberfaVag  aud,  ber  au6  bem  oerdnberten  Pigment  unb  beut  baß* 
fd^en  §af$e  befielt.  3"  biefer  *8erbinbung  fätint  bad  Pigment  gegen 
bie23afe  in  ber  SRotle  einer  ®dttre  $ti  flehen,  bie  jeboer)  mir  eine  ge« 
ringe  Wenge  ber  93a|i0  jnr  (Sättigung  braucht ,  ober  in  ijren  93er-« 
»anbtfdjaften  a(ö  @dure  nur  fdjmadj  ifl,  ba&er  fie  fict)  aua)  leicht  mit 
®dure  oerbinbet,  ober  gegen  jHrfere  Mauren  ftd)  wie  eine  iöafe  oer* 
Jäfr.  Sie  3erfe(jung  eineö  ®aljee,  83.  bed  2flaun6  burcr)  ba$  $ig» 
ntent/  wirb  $auotfdcf)ttd)  burd)  bie  33i(bung  ber  unauftöcUicfyen  SGer* 
binbung  bewirft  ,  welche  baö  ^igment  mit  bem  bafifdjen  @alje  ein« 
ge^t /  mit  weldjem  eö  alö  @dure  in  Söerbinbiing  tritt,  md^renb  ein 
anöerer  mit  ber  ©dure  bed  jerfe^ten  2Uaun$  ober  ®alje$  ftcfr 
wbinbet. 

83ei  ber  (Einwirfuug  eined  ®al$e$  auf  ein  in  SSBafler  gelöjtefl  9>ig* 
menc  pnbet  feine  totale  3erfe(>ung  beö  ®al$ed  ftatt,  unb  ber  ge* 
färbte  Olieberfcfylag  befielt  nidjt  bloß  au$  ber  *£aftd  bed  @al$ed  unb 
bem  "Pigmente,  fonbern  enthält  auO)  @dure  gebunbeiu  21lle  organt* 
fd)e  Pigmente/  bie  ftd)  in  i(;rer  SHeaftion  ba(b  alfalifcfo,  balb  fauer 
»erhalten,  bejl&en  Affinität,  fowo&l  ju  ben  @duren  alö  $u  beu  33a* 
fen,  unb  inbem  ein  ®al$  auf  biefelben  einwirft,  gibt  biefefl  in  feinem 
iöeßreben  tu  ben  unauflöslichen  3«ftanb  überzugeben,  bind)  jene  bop« 
pelte  Sinwirfung  ber  Pigmente  einen  Zfytil  feiner  ®dure  ab,  wd&renb 
ber  anbere  tynil  be$  ^igmentd  jlcfy  mit  bem  bafifd>en  ^al$e  oerbin* 
bet,  unb  £ier  in  ber  SttoUe  einer  Saure,  ben  auögefdjiebenen  ?(nt£eif 
ber  @dure  be$  @af$e$  erfejjt,  unb  $war  in  einer  gegen  bie  Spenge 
beö  baftfcf)eR  ®al$ed,  um  fo  größeren  9D?enge,  je  geringer  bie  gtätti* 
gungäfapacitdt  bed  $)igmentd  ald  @dure  gegen  jene  ber  ®dure  bed 
@<il$ed  ijt,  fo,  baß  bei  ^afjen  mit  jlarfen  Mauren  nur  eine  geriuge 
Wenge  bed  @al$e$  erforberlid)  ift,  um  für  eine  oiel  größere  Spenge 
oed  $igmentd  jene  93erbinbung  ju  bewirfeu.  3ener  anbere  S£eil  bed 
^igmentö,  welcher  ftd)  mit  ber  ©dure  oerbunben  $at,  unb  welche 
faure  93erbinbung  ber  3nbigobfaufcr)wefe(fdure  analog  ijt,  fönnen 
wir  ald  faure  93erbinbung  bejeidjnen,  bie  in  SGBaffer  aufgelöjl  unb 
buret)  gehörige  ^>rüfung6mittel  nadjgewiefen  iverben  fann. 

2>er  gefällte  Ü?ieberfd)Iag  betfejjt  fonac^  auö  einem  ba(ifd)en 

3  * 
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@af&fr  weichet*  mit  berjenigen  9D?enge  pigmenti  »erbunben  ijr,  welche 
im  Äquivalent  diejenige  SWenge  Der  @äure  auemacht,  bie  baS  ®afj 
gttr  Umwanblung  in  baftfe^ed  ©alj  abgegeben  t)at,  unb  i\\  bafcer  aU 
ein  unauflösliche*  ober  fchwer  auflöaliche*  2>oppelfal$  and  ber  pig* 
ntentfauren  Sbaftd  unb  bem  neutrafen  &a(&e  befletjenb,  ju  betrachten. 
Sine  berarttge  QSerbinbung  bilbet  ftd>  auch  burd)  btrefte  (Sinwtrfung 
be*  baftfdjen  &a(&e*  auf  bad  Pigment,  j.  fc.  wenn  ein  (Eochenilleab' 
fub  mit  bafifd)  fdjwefelfaurer  $(>onerbe,  ober  mit  bafifchem  3inn» 
chlorür  be^anbelt  wirb,  woburd)  berfelbe  gefärbte  SHieberfchlag  erfolgt, 
wie  burch  3erfefcung  be*  Hufyugee*  mit  ber  Huflöfung  neutraler  @afje, 
wobei  jeboch  bie  faure  ©erbinbung  in  ber  äiiflöfung  fe&lt. 

£a  wir  bie  nächfte  SÖirfung  ber  Pigmente  auf  bie  @af$e  in  ber 
ttilbung  ber  bafifdK«  ^al$e  erfennen,  fo  folgt/  baß  alle  jene  ®afje,4 
welche  leicht  in  bafifct>e  übergeben ,  beren  3?afen  unauflöslich  finb  unb 
nicht  flarf  an  i^rer  @äure  fangen ,  jur  3u*fcheibung  be*  ^igmentd 
au*  feiner  wäjferigen  Buflöfung  am  geeigneten  finb,  unb  $war  um 
fo  me&r/  je  me£r  fie  jnr  Söiloung  ber  bafifchen  @al$e  geneigt  finb.  3n 
biefe  Älajfe  gehören  bie  metften  9J?etaUfal$e  unb  oorjüglid)  bie  fdjwe* 
felfaure  unb  effigfaure  ZfyonetM,  fo  wie  ba*  3innchlorür.  diejenigen 
@al$e  hingegen,  bie  nia)t  ober  nur  fd)wer  in  bafifcheu  3uftanb  über* 
gefjen,  eignen  ftcb  nicht  hierfür. 

ÄUe  metaUifd)e  @al$e,  welche  fich  leicht  in  bafifched  ®al$  um« 
wanbeln ,  finb  ald  23ei$en  für  bie  Pigmente  geeignet.  2Ciu  fcäutfgjien 
unter  benfetben  wirb  in  ber  garberei  ber  (Eifenoitriol  unb  ba*  ejfig« 
faure  (Eifen  oerwenbet.  2>a*  Ornbul  bed  (Eifenoitriol*  ge&t  in  bem 
3euge  unb  in  93erbinbung  mit  bem  Pigmente  in  bafifch  fchwefel  faure* 
(gifenorob  über. 

diejenigen  Stfetallfalje ,  bie  in  ein  gefärbte*  bafifche*  £al$ 
übergeben,  wie  ba*  bafifch  fchwefelfaure,  falpeterfaure  uno  effigfaure 
(Sifenojrpb,  ba*  bafifche  fd)wefelfaure  unb  effigfaure  Äupferoino  u.  a.  m. 
nuanciren  ba*  Pigment  burd)  i$re  eigentümliche  garbe,  unb  wirfen 
£ier  eigentlich  auf  Doppelte  Steife,  einmal  jur  girirung  be*  Pigment*, 
wie  bie  weisen  Ornbe  be*  Waun*  unb  ber  3innauflofung ,  ba*  anbere 
9J?al  burd)  i£re  gdrbung. 

©ie  garbe  be*  gefärbten  $igmentnieberfd)(äge*  $dngt  von  ber 
Statur  ber  @dure  unb  ber  &af!6  be*  fällen  Den  ^alje*  ab.  3))  (ejjtere* 
wei^  wie  bt'efj  bei  ber  Sfconerbe  tiuO  bem  3innojrpb  ber  galt  ijr,  fo  er* 
fcheint  bie  garbe  be*  gefärbten  £al$e*  mer)r  ober  weniger  bem  nafür-- 
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fielen  <ptgmente  gfeict),  unb  bie  weife  garbe  ber  (Brunbfage,  mit  ber 
ftd)  biefed  oerbiubet,  tragt  felbjt  ju  feiner  Aufteilung  bei.  Die  53er* 
fdjieben&eit  ber  ©äure  bewirft  mir  oerfdjiebene  Sttuancen  biefer  Öruub* 
färbe,  ©efärbte  iöafen  t&eilen,  wie  wir  eben  gefe&en  Jaben,  me^r  ober 
weniger  i&re  garbe  beut  gefärbten  ®al$e  mit,  inbent  fie  ftugleid)  ©er* 
fdjiebentlich  auf  bie  SJeräuberung  bed  $ignientd  einwirken. 

93erfcf)ieben  von  ber  girirung  ber  organifefcen  Pigmente  tffge- 
tabi(tfd>er  ober  tfjierifc^er  9?atur  auf  ben  Stoffen  ift  bie  gärbung 
burd)  SttetaHfdje,  bei  ber  ftcf>  namlid)  tinauflödlicf)  gefärbte  9J?»*talI* 
ojrobe  in  bem  3<»ge  befefltgen.  35etfpitf(e  hierfür  flnb,  bie  gärbung 
mit  Maufaurem  (Eilen,  Maufaurem  Äupfer,  c^romfaurem  SMei ,  SSRan* 
ganbraun,  (Sifengelb,  Scfcwefelarfen  it.  f.  w. 

£>aö  erjle  <Prin$ip  ber  bauerbaften  garbung  eined  ®toffe*  be* 
ru£t  jietd  Darauf,  baß  Daä  im  ?(u6uige  befinb(id)e  Pigment  wä^renb 
(einer  33trbinbuug  mit  bem  @toffe  eine  fold^e  ©eränberung  rrleibe, 
baß  ed  in  feinem  vorigen  #uf(6fung6mitte(  unauflöslich  wirb.  3e  me&r 
biefea  oerdnberte  Pigment  tu  feiner  ©erbinbung  mit  bem  3euge  noci) 
anbern  »uflofung^nitteln  wiberjtejt,  um  Dejlo  Dauerhafter  unD  fefler 
erföetnt  bie  garbe. 

J?iuftd)tfid)  Der  93erwanbtfd)aft  $u  ben  Pigmenten  fte^t  in  ber 
gärbefunfl  bie  ®d)afwc*Ue  oben  an,  auf  jte  fofgt  bie  Reibet  fcfcwieriger 
ift  Baumwolle  &u  färben,  unb  bie  geringfte  Affinität  Äußert  bie  deinen* 
fafer  511  ben  abjeftio  organifd)eu  ^flanjen*  unb  tbierifebeu  Pigmenten. 

3n  Dem  »Philoaophical  Magazin«,  2fpril  1844,«  jtellt  mein  fejr 
ehrenwerter  unb  geijtreicher  greunb  gBalter  Gr  um  in  ©ladgow, 
auf  mifroffopifdje  Unterfuchungen  geflutt/  bie  21nftd)t  auf,  baß  feine 
d)emifd)e  93erbinbung  ber  Pigmente  mit  ber  ^flanjenfafer  an$une$> 
men  fei,  fonbern  ber  größere  %f)tii  ber  gärbeoperationen  aud  bem 
©e(ia>tdpunfte  ber  ^aarrö^rc^enwirfung  unb  ?lbfe$ung  ber  garben 
auf  ber  Oberfläche  atd  nur  med^autfe^e  ©erbinbungen  mit  ber  gafer 
&u  betrachten  wären. 

Obwohl  in  feiner  3b$anb(ung  biefe  Anficht  mit  oiefem  &cf>arf-- 
finn  burd>flod)ten  ifl,  bürfte  bodj>  bie  SKidjtigfeit  berfelben  ftarf  in 
3weifel  getfellt  werben,  unb  fo  lange  fijlirt  bleiben,  bi$  beren  unbe- 
ftreitbare  SDentität  jur  £&atfäd)fichfeit  erhoben  i|t.  £ie  (Er  um'fdje 
3nfid)t  würbe  anueigenb  wieber  &u  ber  0011  JpeUot,  ütta  c  q  uer  unb 
Ce  q>iteur  b'Hplignn  aufgcflellteu  altern  $£eorie  ber  gdrbefunjt 
jurucffityren. 
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dritter  JUfcljmtt 

Sßow  ben  einfachen  todgfcaren  unb  untoägfcctten 
J?5r)>ern  unb  tljr  Ginflujj  auf  btc  gar&cn. 

£ie  einfachen  wägbaren  unb  unwägbaren  Äorver,  beren  &ennt* 
niß  und  jur  (Srfldrung  bei  vielen  Operationen  in  ber  gdrbefunft  nü|- 
licr)  fein  fann,  ftellcn  wir  $ier  uur  in  allgemeinen  Umrijfen  auf. 
@ie  finb: 

A.  $)er  Saxutftoft  unb  bei«  SSaucr/toffgas. 

£er  @au  erjloff  (Oxygen),  aud)  (5  r$  eng  er  ber  Säuren 
genannt,  welcher  in  ber  sfcleicr)  ,  ©ruef-  unb  gdrbefunjt  eine  ivic^ttge 
SRotle  fpielt,  fommt  nie  in  freiem  3ujranber  foubern  immer  in  93er- 
binbung  vor.  Seine  einfädle  Verbinbung  ifl  bie  mit  2Bdrme(roff  afe 
©auerjloffgaS.  £>er  ©auerfroff  oerbinbet  ftd)  mit  einer  großen  Spenge 
von  Äörpern,  unb  bilbei  Damit  bie  Mauren.  £>iefe  (Sigenfcfoaft  fommt 
i£m  iehod)  nid)t  audfcrjlie&licf)  $u,  weil  auc$  ber  SSBajferltoff  bie  gd$ia/ 
feit  befijjt,  einige  Äörper  in  ©duren  $tt  verwanbetn,  bat)er  eä  jwei 
Älaflen  von  ©duren  gibt,  ndmlicr;:  bie  ©auerftofffdu  reu  und 
bie  SÖafferflofffduren. 

3n  ber  atmofp$drifcr)en  Cuft  befuibet  ftcf>  ber  ©auerjtoff  mit 
©ticfjloff  jufammen  gemiföt,  unb  $mar  in  100  SHaumt&eilen  berfcl- 
ben,  au6  21  Steilen  ©auerftoffga*  unb  79  Reifen  ©tief jtoffga*. 
95?it  SÖajferjloffgaö  bilben  ein  SHaumt^eil  ©auerftoffgad  mit  $wri 
Sfraumt&eilen  gBafferfroffgad  ba«  SGBaffer.  21Ue  Metalle  finb  fdr)ig  mit 
©auerffoff  verbunben  Wetallornbule  unb  9D?etallorpbe  barju  pellen, 
unb  auä  einigen  biefen  9ttetalloröben,  j.  83.  auo  bem  rotten  Onecfjif* 
berojpb,  fann  man  bad  ©auerftoffgaö  rein  barftellen. 

3m  ©auerjiojfgaS  bietet  ber  ©auerfloff  baö  wirfenbe  2lgen$  bar, 
unter  welcher  Verbrennung  ftatt  pnben  fann.  R3et  bem  $>ro$ej?  ber 
Verbrennung  tvitt  ber  ©auerfloff  mit  b<m  brennbaren  Äörper  jufara* 
men,  bejfen  Verbrennung  er  bewirft,  woburc^  ber  SGBdrmefloff  in 
greir}eit  gefejjt  wirb. 

3ur  SHefpiration  (ebenber  £r)iere  i(l  baö  ©auerfloffgad  ata  $Ha£' 
jungflmittel  befl  ?lt^em^oXenö  ganj  unentbehrlich,  bei  meinem  eö  eben* 
faüö  jerfe&t  wirb,  wobei  ber  freiwerbenbe  2ßdrme(roff  bie  tfcierifcb* 
SBdrme  in  unfern  Organen  unterhalt.  2>a$  ©auerfloff^aö  muß  jebodj 
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o$ne  9?acr)t$eif  für  bie  SKefpiration  $um  tftfjem^ofen  in  einem  ange* 
me|[enen  93er£dltuiß  mit  etief  jloffgaS,  wie  und  bief«  93erbinbung  bie 
atmofp&drifcfje  Cuft  barbieter,  oerbunben  fein. 

Der  t&dtige  Einfluß  beö  eauertfoffgafed  auf  ben  SQBacf)$t&um 
unb  bie  (Sutwicflttng  in  ber  ^Pflanzenwelt  unb  jur  gormation  im  Wiiie* 
ralreicfoe  ift  allgemein  befannt. 

Den  widrigen  (Einfluß  befl  Sauerftoffea  auf  bie  Pigmente  unb 
Darjletlung  farbiger  s)>£dnomeue  werben  wir  bei  ben  Pigmenten  unb 
ber  (Snttfe^ung  ttub  iöilöuug  ber  Sarben  nd&er  fennen  lernen. 

B.  per  StiAfbff  nnb  bas  StiA/loffgau. 

Der  @  titfit  off  (Nitrogen)  jinbet  fief)  nie  frei  vor.  ©eine  ein- 
facr>jre  93erbinbung  ijr  bie  mit  SGBdrmejroff  ald  @tüf  jtoffgad ,  welcf)e$ 
Weber  jur  93erbrenuung  nod)  $um  (Einatmen  tauglicb  i|r.  f&renuenbe 
Äörper,  bie  man  binein taucht,  verlogen,  unb  Spiere  fterben  bariu. 

Dad  ©ticffioffgad  verbinbet  |icf)  nur  mit  beut  @anerfloff ,  wenn 
man  eine  große  Spenge  eleftrifcfoer  gunfen  burd)  ein  ©emifa  biefer 
beiben  ©aöarteu,  cem  überbieß  nocf>  etwaö  SBaffer  unb  Äali  $uge; 
fe&t  werben  muß,  fcfjlagen  laßt,  unb  baö  SHefultat  bavou  i|l  bie  föif* 
fcung  von  ®  a  l  p  e  t  e  r  f  a  u  r  e. 

SSBenn  ®ticf|Toffga3  mit  ^auerjtoffgad  bei  irgenb  einer  Sempe* 
ratur  jufammengebracfjt  wirb,  fo  vermifdjen  ftcf)  biefe  beibe  ©aSarten 
mir,  ofjne  (Td)  mit  einanber  511  verbinben,  wie  biefeb  auefc  bei  ber  at* 
tnofp£drifd)en  Cuft  ber  gaü  itf. 

Da$  ®ticf|toffgad  befi^t  ein  fpcctfFfcf)cd  ©ewicfjt  von  0,976,  unb 
bilbet  mit  SÖajferjtojf  ba$  Ammonium ,  mit  ÄoMenjtoff  ba$  SRabifal 
ber  SMaufdure  (Cyan)  u.  f.  w. 

C.  Per  JMjUn/ioff  nn>  bas  koljlcnfanrc  ©au. 

Der  Äo&Ienfioff  (Carbon)  bilbet  ben  «pauptbeftanbt&eil  alfer 
organifcr)eu  Äorper;  auc{)  befielt  ber  Diamant  and  reinem  &o£len(foff. 
SO?it  0auerfto(f  unb  SEBafferfroff  verbuuben ,  bilDet  ber  Äo{>lenjloff  ver* 
fdjiebene  @duren ,  $.  85.  Äo^Ienfdure  /  3"tferfdure,  Sßeinjteinfdure, 
(Sffigfdure  u.  f,  w. 

Da$  fo$(enfanrc  ©ad  befl&t  ein  fpecififcfteä  ©ewic^t  von 
1,524.  Die  So^Ienfdure  fommt  in  ber  9?ntur  mit  vielen  Äörpern  ver- 
bunben  v«?r,  wie  im  ro&en  äafFjretn,  Marmor  u.  f.  w.,  auö  welchen  (te 
buret)  verbannte  ®d)wefel--  ober  ^aljfdure  au$gefd)ieben  werben  faun. 
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D.  ptv  Waflttftoft  unb  bas  Waffcrflaffflas. 

2>er  äßafferflof  f  (Hydrogen),  (Erzeuger  bed  SBafferö/ 
ijl  ein  einfacher  Äorper,  beifen  einfache  33erbinbuiig  mit  2Bdrmetfoff 
bad  SSBaiJerfloffgad  barjlellt.   Wit  @auerfloff  t>rrbunt>eit ,  bilbet  ber 
SBajferfloff  bad  SBaffer/  weldjed  aud  11*71  S&eilen  Sßajferjloff  unb 
88  29  fc&eifen  ©auerfloff  befielt,  ©ad  SSajfcrjlojfgad  tjl  oiet  feister 
a(d  bie  atmofpbdrifcf)e  Cuft/  unb  cd  wiegt  im  gang  reinen  3ujlanbe 
wofjl  15ma(  leichter  ald  ein  gteieVd  SQolumen  atmofp^drifcbe  8uft. 
3uf  biefe  gigcnfdjaft  grtinbet  |id)  bad  giillen  ber  Luftballon«. 
brennt,  wenn  ed  mit  @anerjloffgad  ober  armofp&drifcber  guft  j„ 
ntyrung  fommt,  beim  Xitgunben,  auf  welche  (Sigenfdjoft  fid)  andj  bie 
iadjnppriond  grünben.  9J?it  @auerjloffgad  ober  atmofp^ärifc^er  Cuft 
gemengt  bilbet  ed  Änallgad,  roeletjed  beim  (Snt$ünben  eine  ftircfy* 
terltcfee  (Erplofion  verurfac^t.  C£ne  mit  ®auerjroff  oerbunben ,  lofdjr 
bad  SBajferjloffgad  brennenbe  £er$en  aud/  ijl  irrefpirabel  unb  tobtet 
burcfc  bad  (Einatmen  bie  Spiere. 

<2d  löft  eine  gemijfe  Wenge  Äo^fenfloff  auf/  unb  btlbet  bad  £o$* 
lenwafferfloffgad,  weldjed  burd)  £>ejlillation  ber  6(e  ober  ©tetnfo&len 
gewonnen  im  ©rojjeu  &ur($adbe(eud}tiiiig  angewenbet  wirb,  für  weldje 
£  e  *  35  o  ii/  ein  franjöjifdjer  3ngenieur/  bie  erfle  3bee  ba$n  gege-* 
ben  £at. 

3n  93erbinbung  mit  anbern  Stoffen  bilbet  bad  SBajferfloffgad 
bie  ©runblage  einiger  ©auren,  wie  ber  JJobrocfclorfdurc  (@al$fäure)/ 
ber  SBafferfloffblaufdure  u.  f.  w. 

3n  ber  $IeidE> ,  Drucf-  unb  gdrbefunfl  oerbient  bad  SGBaflVrflojf* 
gad  23erucffid)tigung  bei  ber  3?rfc&ung  bed  SGBajferd  in  vielen  fallen, 
bann  bei  ber  &ilbung  ber  Ornbe,  Säuren  /  ^alje,  S&ereitutig  ber 
&ei$en  unb  (Erzeugung  von  garben.  ©irefte  2(nwenbung  finbet  ed  jur 
3"fe$ung  bed  (Efclorgolbed  /  um  feibene  3*"g*  nttt  @olb  $u  bebrucfen. 

E.  Per  Warmr/taff  mit  bte  fParntt. 

2>er  SBdrmefloff  ijl  eine  dufjerfl  feine  elajlifcfte  ntd)t  wda/ 
bare  glüjfigfeit/  welche  fd£ig  ijl/  |td}  in  ben  Äörpem  ankaufen,  bte 
©runbtf>ei(cf)en  berfelben  oon  einanber  ju  entfernen/  unb  folglid)  t$r 
Volumen  ju  vergrößern  unb  bte  (£o$df?on  berfelben  ju  oerminbern. 
<£r  bringt  in  unfern  Organen  eine  befonbere  (Smpjtnbung  ^eroor,  bte 
wir  SÖdrme  nennen,  beren  Urfactye  er  ijl.  SEBdrmejloff  unb  SEBärme 
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bürfen  ba$er  nicht  mit  einanber  oerwechfeft  werben,  ba  SßBdrme  nur  bie 
$eroorgebracbte  ffiirfung  M  SQBdrmejioffa  ijt.  «Barme  empfinben  wir, 
wenn  wir  mit  einem  Äörper  in  Berührung  fommen,  ber  ©arme  au«* 
jlrämt;  Ädlte  hingegen,  wenn  wir  mir  einem  £6>per  in  »entyrung 
fommen,  ber  2Bdrmejfoff  oon  un«  empfangt. 

3er  Sßärmeftoff  unb  bie  $Bdrme  bietet  fid)  un6  in  brei  »er* 
fchiebenen  3uftdnben  bar;  einmal  im  feft  gebundenen  3ujtanbe,  wo* 
bei  ber  Trennung  i&rer  ZtyeiU  ein  me£r  ober  minber  beträchtlicher  2Öi-* 
berflanb  entgegengeeilt  wirb;  bad  anbere  $?al  im  flüffigcn3u» 
ftanbe,  wo  nur  eine  fcfymadje  §o(>dfion,  bie  man  leicht  überwinben 
fann,  jwifchen  ihren  ©runbtbeilchen  übrig  bleibt,  unb  bad  ^rttre  Stfal 
im  elaftifchf  I  uff  igen,  luftartigen  3uftanbe  ober  ald  ©ad, 
in  welchem  3uftanbe  bie  ©runbttjeilchen  beö  Äörperd  gar  Feinen  3u* 
famnienbang  mebr  mit  einanber  haben,  unb  bafcer  ihrer  Trennung  gar 
feinen  SBiberftanb  leitfen.  SSBajfer  unb  mehrere  »Metalle  finb  fdhig,nach 
einanber  biefe  brei  3»!»dnbe  anzunehmen. 

Diefe  oerfchiebenen  3»tfdnbe  hdngen  oon  jwei  Ärdften  ab,  beren 
SGBirfungen  einanber  entgegengeht  finb.  Die  eine  tiefer  Ärdfte  ift  bie 
<£ohdfion6fraft,  welche  bie  %1)<ilt,  bie  mit  einanber  itifammen* 
hdngen ,  gufammen  halt ,  unb  jene  einanber  ju  ndfjern  fucht,  welche 
entfernt  fein  fonnten;  bie  anbere  i\t  bie  elafiifch?  Äraft  oed 
SBdrmejroffd,  welche,  inbem  fie  fid)  jmifchen  bie  ©runbt^eila)en  ber 
Äörper  begibt,  not&wenbig  trachtet ,  biefelben  von  einanber  gu  entfer* 
nen,  unb  folglich  bie  fbdnber  ijrer  (Xo^dfton  nachlaßt. 

Die  Äorper  befinben  fich  im  feiten  3uftanbe,  wenn  bie  <£o$d« 
ftondfraft  it)rer  ©runbtjetlchen  mehr  ober  minber  bie  SKepuIftofraft 
beö  SGBdrmeftoffeö  überwiegt;  im  flüfftgen  3uft<>nbe,  wenn  bie 
beiben  Gräfte  ftch  g*g?nfeitig  *>a&  ©Eichgewicht  galten.  Den  gaö* 
form  igen  3"ftanb  nehmen  enblich  gewijfe  Äörper  an,  wenn  bie  9?e- 
pulftofraft  ber  ©arme  bie  £of>djiondfraft  fo  fefcr  überwiegt,  baß  (te 
gar  feine  SBBirfung  hervorbringt. 

Die  Sigenfchaft  ber  glüffigfeiten,  (ich  burd)  bie  SBBdrme  oer* 
Jdftnißmdfjig  au0jubet)nen,  fyat  man  jur  (Eonftruftion  von  3nftru» 
menten  benü£t,  welche  man  £f>ermometer  (©drmemejfer)  nennt, 
Woburch  bie  Temperatur  nach  ©raben  bemeffen  werben  fann.  Diefe 
wichtigen  3ntfrumente  werben  in  Ouecffilber*  unb  SGBeingeift*3Bdrme* 
nteffer  eingeteilt,  wooon  bie  erjlen  ausschließlich  in  ben  technifch«! 
SGBerfftdften  bentifct  werben. 
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Die  (Z'mtfyiUwQ  ber  Duecffilber-- Thermometer  $<Sngt  uon  jwet 
beflimmten  fünften  ab,  von  ber  bed  f  cr)mel$en  t> e it  (Sifeö  unb  be* 
fodjenben  23affer$  bei  einem  Cuftbrucf  von  28  3olI.  Die  d\\U 
ferming  $wifd;en  biefen  beibeti  fünften  nennt  man  ben  gunbamen* 
talabflanb. 

Sbei  bem  9?  ea  u  m  il  r'  fd)eu  Thermometer  ijl  bie  @cala  vom 
Tfcaupunfre  bie  jum  (gifbepunfte  bed  Sßaflerd  in  80  gfeidje  T£eife 
ofcer  ©raDe  eingeteilt. 

53ei  bem  gabren^eit'fc^en  T&ermometer  ijl  bie  ©cala  vom 
9?utlgrabe  bid  jnin  ©iebepunfte  beö  SBajferö  in  212  gleiche  (Sraoe 
abgeteilt.  Der  SftuUpuitfc  be$eid)net  an  biefem  3"llrumente  ben  f itufl« 
Iid;en  ©efrierpunft  bed  )£8a|Terd  au,  weiter  entließt,  wenn  2>d)im 
nnb  0almiaf  $u  gleichen  Steilen  mit  cinanber  gemengt  werben.  Der 
£$aupunft  ijl  von  $ftull  aufwärts  bei  32  ©rab. 

fcei  bem  (Eetfi  ud'fdjen  Thermometer  ijl  bie  Scala  von  bem 
Tfjau--  biö  ju  bem  ®iebepunfte  in  100  gleiche  T{>ei(e  ober  ©rabe  ab* 
geseilt. 

Die  ©cafen  biefer  Thermometer  lajfen  ftdj  folgendermaßen  »er- 
gleichen. 

32  ©rab  gahrenheit  jtnb  gTeicrj  0  «Keaunuir  nnb  0  (£effUt$, 
212  ©rab  gahrenheit  finfc  80  ©rab  «Heaumur  unb  100  ©rab 
(SeljtuS  gfeid), 

1  ©rab  dfeaumür  i(l  i«/4  ©rab  (Selilud  nnb  2l/4  ©rab  gah- 
renheit, 

1  ©rab  delflue  ijl  V?  ©rab  «Heaumur  nnb  l'/j  ©rab  ga$« 
renheit, 

l  ©rab  gahrenheit  ijl  «/,  ©rab  «Heaumur  unb  J/9  ©rab 
Geljiud. 

3n  ber  Drucf--  unb  gärbefunjl  itf  bad  Thermometer  neben  bem 
2(reometer  eined  ber  unentbebrlic^ilen  Snflrumente,  mittel  beöfelben 
wirb  bie  Temperatur  beim  gärben  aufs  genau jle  regulirt,  fo  wie  bie 
SÖdrme  beim  ?luöfocr;en,  Auf  (Öfen  ber  verriebenen  @ubjlan$en,  Dar» 
jlellung  ber  SSei^en,  bann  in  oeu  Trocfen--,  Drucf--  unb  2(rbeit$lofafen 
gan$  nad)  £rmej]eu  beflimmt  werben  fann. 

Daö  «öermögen,  wefdjed  bie  Äorper  fähig  maefct  verriebene 
«Wengen  von  SBärmejlpff  juruef  ju  galten,  nennt  mau  bie  Gapaci* 
tat  für  ben  SBärmtfloff,  unb  bie  Wenge  2Ödrme(loff,  welch*  ein  äör. 
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per  entfy&lt,  oerglidjen  mit  bem,  welker  in  einem  anbern  Äörper  ent* 
galten  ifl,  wirb  ber  fpecififcfce  SBdrmeftoff  beöfelben  genannt. 

Me  Äorper  bejnen  fic&  in  ber  SÖBärme  auö,  uno  $ie$en  |ic&  bei 
93erminberung  berfelben  wieber  jufammen,  anbere  werben  in  ber 
SBdrme  flüffig  unb  fd)melsen. 

Sie  9Rirre(,  um  ficf)  bie  SBirme  ju  oerfdjaffen,  befielen  in 
brennbaren  Äorpern,  meiere  in  93erbtnbung  mit  ®auerftoff  t>a6  $>$d* 
nomen  M  geuerd  $u  erzeugen  fd£ig  finb,  wie  J?olj,  ®teinfo£fen, 
£orf  u.  f.  w. 

£>er  (Einfluß  beS  SBdrmefloffed  unb  ber  SSBdrme  auf  bie  fdmmt* 
liefen  Operationen  bergdrberei  jft  oon  großer  2Bid)tigfeit,  fowo^l  beim 
gdrben  felbjt,  ald  gum  fludjtefjen  ber  Pigmente,  2luflöfen  ber  @at$e, 
(Sinbampfen ,  ber  ©ejtillation,  Sublimation,  bann  ipei$ung  ber  $ro« 
efen--,  2)rucf»  unb  Arbeitszimmer  u.  a.  m.  0£ne  fffidrmeftoff  ijl  bad 
gdrben  gan$  unmöglich 

- 

F.  per  ftdjt/taflf  unb  bae  ftd)t. 

2)er  Ctcfytftof  f  ijt  berjenige  elajtifcbe,  unwdgbare  Stoff,  oer» 
mitteljt  beffeu  @tra&fenbred)uug ,  Stnfaugung  unb  3"rüefmerfung 
man  eigentlich  Dasjenige  nur  ju  erfennen  unb  $u  unterf^eiben  oermag/ 
waö  man  unter  garbe  oerfte^t. 

SaöCicfct  ffrömt  oon  ben  feudjtenben  Körpern  ber  Sonne  unb 
ben  Sternen  mit  einer  Scbnelligfeit  oon  80,000  Ütfeilen  in  ber  ®e» 
funbe  in  bie  dt^erifcr>en  SKdume  auö.  25ad  weiße  Cid)t  befielt  aud  einer 
3ufammenfe(jung  oon  7  priämatifcrjen  garben,  welche  burd)  baö  ^>ri6> 
ma  rot£,  orange,  gelb/  grün,  blau,  purpur  unb  oiolett  jeigen. 

3n  ber  9?atur  gibt  e$  unter  ben  oerfdjiebenen  Äörpern  einige, 
welche  bie  £id)tj!rablen  oerfd)lucfen,  anbere,  welrfje  fte  bem  Äuge  $u* 
rücfmerfen.  So  erfd)etnen  und  bie  weißen  Körper  nur  fo,  weil  fte  baS 
iveiße  Cicbt  unentmifebt  juruefwerfen.  Sd)tvar$e  Äörper  faugen  alle 
£tcf)tjHablen  ein.  Rubere  Körper,  bie  und  eine  befonbere  garbe  &u 
£aben  fdjeinen,  erfd)einen  bloß  beßwegen  fo,  weil  fte  biefe  garbe  auf 
unfer  ?(uge  jurtirfwerfen  /  unb  alle  übrigen  oerfdjltngen.  Sin  rotier 
Äörper  $.  95.  wirft  ben  rotten  Cia)t(tra^(  auf  unfer  2(uge  jurücf, 
nimmt  aber  alle  anbern  Picfjtftra^Ien  in  feinem  3nnern  auf. 

2>a6  eiebt  übt  auf  manche  Äörper  einen  wefentlidjen  (Sinflufl 
auö,  fo  begünfttgt  eö  bie  93erbtnbung  einer  Subfranj  mit  ber  anbern, 
unb  beforbert  bie  Huflöfung  mancher  Äorper.  3m  SSleic^en,  gdrben 
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nnb  Ebtrotfnen  gefärbter  ®t off*  fpielt  *«  eine  unverfennbar  wichtig* 
molk.  23eim  2lbtrotfneii/  felbft  ber  äfften  Rathen,  übt  ba*  ©onnen» 
lictjt  gerabe  in  bent  Hfte  ber  2S3aiTerentmeid>ung  einen  nacf>theiligen 
(Einfluß  auf  Die  tfebhaftigfeit  unb  3ntenfttät  ber  garben  au«.  Söaura-- 
wollen«/  deinen«  unb  @eiben$euge  mit  3innauflöfung  vorbereitet  unb 
mit  ben  entfprecbenben  Pigmenten  gelb,  roth/  violett/  lila«  ic.  ge* 
färbt,  verlieren  an  ber  @onne,  fönell  abgetrocf net /  fejr  viel  an 
0cf)ön^eit  unb  3ntenfität  ber  garbe.  Derfelbe  Sali  tritt  bei  allen  3p> 
vlifationd'  unb  Dampft jfelbrticffarben  ein ;  felbft  türfifcrjroth  gefärbte 
SBaare,  ohne  ®onne  in  ber  atmofpbärifcrjen  Cuft  abgetrocfnet /  erhält 
eine  viel  lebhaftere  garbe,  al«  bie,  welche  ber  @onne  auögefefct  würbe. 
3n  ber  Drucf.  unb  gdrbefunfr  hat  man  baher  vorjiiglicr;  barauf  ju 
fehen,  alle  garben  WO  moglicrj  im  ®d)atten  ab$utrocfnen,  unb  ben 
^onnenfrrableu  nie  unmittelbar  $u  erpoutren. 

Die  (Stnwirfung  be«  i'idjte«  auf  fcfjon  gefärbte ,  befonber«  uti» 
äcfyfe  garben,  wirft  mehr  ober  weniger  fdjneü*  $erjtörenb  auf  alle 
garben/  felbft  auf  bie  &altbarjren,  wie  auf  bad  3nbigoblau  unb 
Ärapprotb  wirft  e«  nad)  unb  nad?  oerbleidjenb  unb  nile&t  gan$  $er* 
ftfrenb  ein. 

3ur  grflärung  biefer  (Srfcfceiniing  nimmt  man  an/  baß  burcfc 
bie  (Sinwirfung  unb  3erfe{jting  bed  liefet«  ein  $beil  be«  (tcrjtftoff« 
mit  ber  garbe  in  93erbinbting  tritt,  wäbrenb  ber  SBarmeftoff  in  grei* 
heit  gefegt  wirb,  Die  (Sinfaugung  be«  ?id)tftoffed  ÖPer  f°  länge  tinun« 
terbrocfjeu  fortbattert/  bi«  ber  gefärbte  ©egenjranb  weiß  erfcfceint, 
woju  ber  ©auerfioff  unb  bie  atmofpbärifcrje  i'uft  ba«  irrige  beitragen. 

3n  mannen  gällen  äußern  fia)  hingegen  bie  ffiirfungen  bed 
£icr)t«  auf  bie  garben  bei  Bereitung  berfelben  giinjtig,  fo  er fc^ eint 
j.  83.  ber  (£ocfjenille-- (Earmin  weit  fcfcöner,  wenn  er  an  fonnigen  $a- 
gen  bereitet  wirb,  wo  ber  (Einfluß  be«  gicfyt«  bie  günflige  (Siuwirfung 
auf  bie  Ceb^aftigfeit  hervorbringt. 

G.  Dan  ber  (SlcktrijitaX 

Die  (Eleftrijität  ifl  al«  ein  unwägbarer  ®toff ,  ben  man  eleftri* 
fcf>e  Materie  nennt,  in  allen  Äörpem  unferer  (Erbe  enthalten.  Die 
eleftrifdje  Materie  befijjt  feine  (Eigenfcrjaft,  woburd)  fte  ttnferen  binnen 
wahrnehmbar  wirb,  fonbern  offenbart  jicrj  burd)  bie  (Erfcr)etiiungrn, 
welche  fie  hervorbringt.  Die  (Entwicfeluug  ber  (Eteftrfjität  wirb  burefc 
Reibung,  burcr;  fcemperaturveränberung,  burd>  we^felfeitige  S&erüfy* 
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rung  wfchiebener  Körper  erregt ;  ferner  burch  einen  unbefannren  che« 
mifchen  $ro$efi  in  ben  SBolfen  unb  buro)  einen  eigenen  organif<h  -  d)e* 
mifchen  9>rojefJ  bei  einigen  gifcharten,  bie  (ich  burch  eleftrifche  edjldge 
oert^eibigen. 

2>ajj  bie  (gleftrijitdt  einen  gewijfen  (Sinflufj  im©ebiete  berX>rucf* 
unb  gdrbefunjt  bei  allen  Operationen,  fowot)l  auf  bie  Sftorbant*,  al* 
auf  bie  Soften  audübt,  ijt  uiioerfennbar  anzunehmen,  obwohl  man  im 
Allgemeinen  noch  i«  feiner  genauen  unb  ridjtigtn  Srfenntnijj  barüber 
gelangt  ifr. 

üöeim  SBafjenbrucf  entwicfelt  (ich  burch  SHeibung  unb  bern  unau$* 
gefegten  kaufen  be62Bal£enbrucftuched  fooieleSleftrisitdt,  baß  &ifchenbe 
©prühfunfen  entfielen,  geufauf  hat  ben  eleftrifdjen  (Sinflufj  auf 
Türftfchrotfr  beobachtet,  unb  gefunben,  ba&  befeuchtetet)  türfifchroth* 
gefdrbteö  ©arn  am  pofitioen  $o(  ber  galoanifcheu  @dule,  am  Seitung6* 
brat)*  oon  Platin  fchnell  weiß  gebleicht  wirb.  Am  negativen  $>ol 
wirb  burch  bie  9ßa|Terjioffentivicf (ung  bie  garbe  blau,  fajt  fchwarj, 
»erfchwinbet  aber  balb  unb  nimmt  bie  vorige  rotje  garbe  wieber  an. 
»ei  flntfellung  biefeö  93erfud)e*  barf  in  ber  leitenben  glüjfigfeit  fein 
Äochfalj  ff  in,  weil  ftcft  fonft  nicht  ©auerftoff,  fonbern  (£t>lor  unbSSaf» 
ferfioff  entwicfelt,  unb  erflered  am  poftttoen  $>ole  bleichen  würbe. 

SBenn  wir  berücffichtigen,  baß,  wie  man  nach  bem  irrigen  3"* 
(raube  ber  SBijJenfchaft  annimmt,  jebe  chemifche  33erbiubung  jweier 
Stoffe  auf  ber  Bereinigung  ber  entgegengefetyten  <£leltri&itäten  beruht, 
bie  bei  Bereinigung  mit  Temperaturerhöhung  oft  bie  $um  Auetreten 
von  geuer  oerfchwinben,  unb  bie  bei  ber  Trennung  wieber  in  ij>ren  frü* 
f>ern  eleftrifchen  3u(lanb  werfest  werben,  auch  bie  Berfucr)e,  bie  man 
über  eleftrifche  Ziehung  ber  Aorper  gemacht  $at ,  jeigen ,  baß  bie* 
felben  in  & wei  klaffen  geteilt  werben  fönnen,  nämlich  in  eleftropoji* 
tiue  unb  eleftronegatioe,  unb  zugleich  bargethan  ifr,  baß  bei  ben  @aU 
jen  bie  <&dure  eleftronegatio,  bei  ben  &afen  ty'm$e$<n  eleftropofitio 
tft,  unb  alle  Mauren  (ich  negatio  vergalten ,  wä^renb  bie  S&afenbilber 
(ich  pofitio  erweifen,  fo  wirb  ber  (Jinfluß  ber  gleftrijitdt  bei  ben  oer* 
fchiebenen  Operationen  in  ber  Drucf*  unb  gdrbefunjt  um  fo  erweis* 
licher. 

£>ie  pofitioe  (Elcf  trijitdt  »-}-  (Sleftrijitdt«  unterfcheibet  (ich  9on 
ber  negatioen  €leftri&itdt  » —  (£leftri&itdt<c  ir)rem  Verhalten  nach  in 
vielen  gällen  fe^r  beutlich/  wie  j.  95.  burch  ben  ©efchmacf.  Saßt  man 
bie  (Eleftrijitdt  au$  einer  elef  triften  ®pifce  auf  bie  3unge  auefiromen, 
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fo  erregt  bie  pofitioe  einen  fduerlidjcn,  bie  negatioe  hingegen  einen 
mehr  brennenden/  beinahe  alfalinifaVn  ©efdjmacf. 

H.  Von  bem  Cjjlar  itnb  beu  blcidjenben  Cljlarüerbinfcnngeu. 

2)o«  G$lor,  e^Iorgad,  d^Iorin^  früher  ojrpdirte 
©aljfdure  genannt,  weites  oon  ©djeele  im  3at)re  1774  ent-- 
beeft  würbe,  iß  für  bie  ©ewerbe,  oorjüglid)  für  bad  3Meid)en  oegeta* 
bilifdjer  ©toffe,  fehr  wichtig  geworden.  (Ed  wirb  entweber  auö  0al$* 
fdure  unb  &raunftein,  ober  auö  £od)falj,  93raun(lein  unb  verdünnter 
<£d)wefelfdure  entwirf  dt.  Sfcei  bent  erften  ^rojefi  ijl  bie  ßrfldrnn^  fot* 
genbe:  2)ie  @a($fäure  befteht  auö  d^lor  nnb  SBafferfroff ,  ber  S&raun* 
flein  aud  9D?angan  unb  ®auerjtoff.  SBenn  beibe  jufammengebrad)t 
»erben,  fo  bifbet  fich  aud  bem  (Sauerftoffe  bed  S6raunjleiu6  mit  b«m 
Sßatfertfojfe  ber  ©al$fdure  SGBajfer,  bie  £älfte  M  dfyiott}  Der  0al$* 
fdure  wird  in  ©a6ge|talt  entbunden,  bie  anbere  Jpdlfte  aber  oereinigt 
fid)  mit  bem  Mangan  $um  Ghlormangan,  weld)ed  im  SBajfer  aufgelöst 
bleibt. 

Söei  ber  Anwendung  oon  Äod)fal$  (Chlornatrium),  S&raunftetu 
unb  verdünnter  ©djwefelfdure  tritt  ber  SBraunjlein  bie  Jpdlfte  feined 
gauerfloffgehalted  an  daö  Natrium  deö  £od)fal$ed  ab,  wodurch  Patron 
fid)  bildet,  weld)ed  ftc^  mit  der  &c$wefelfäure  jum  fd)wefelfauren  SHa* 
tron  oereinigt.  2>urd)  den  93er(itjl  oon  ©auerftoff  ijt  ba$  ©uperorpd 
jum  Orpdut  geworden/  weldjed  fid)  gleichfalls  mit  ^djwefelfdure  $u 
einem  ©alje  oereinigt;  daö  im  Äocfjfalie  enthaltene  (E^lor  wird  gasar- 
tig entbunden,  und  der  «Hücfftand  bejteht  au$  fdjwefelfaurem  Patron 
und  fcfcwefelfaurem  SftanganojrobuL 

£>a$  (E^lorgaö  itf  gclbgrünlich  oon  Sarbe,  befifct  einen  fra« 
fcenben,  ntcf>c  fauem  ©efd)tnacf,  einen  eigentümlichen  fehr  unangeneh- 
men ©erud),  betätigt  bie  dinge  fe$r  jtarf ,  wenn  ed  mit  atmofphdri* 
fdjer  Cuft  eingeatmet  wird,  und  tobtet  für  fid)  eingeatmet  äugen» 
blieflief),  da^er  bei  der  £>ar}lellung  bejfelben  im  großen  die  größte 
«ßorficht  $u  beobachten  ijt.2)a$  (Shlorgaö  oerdiehtet  fid)  bei  einem  i)rutfe 
oon  4  bi$  5  tftmofphdren  ju  €lncr  punfelgrünen  ftlüffigfeit.  23ei  ge^ 
wohnlicher  Cufttemperatur  oerbindet  eö  fid)  mit  mehreren  Metallen  ju 
Gfjlormetallen,  unter  welchen  in  der  gdrberei  daö  Ghtorainu  mit  gu-- 
tem  (Erfolge  oerwendet  wird. 

£>om  SCBaffer  wird  daö  d^orgaö  leicht  abforbirt,  et)  nimmt  bei 
16  ©rad  Sieaumur  7»  ©rad  iHaumtheile,  und  wenn  e$  falt  tf),2  ©rad 
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9taumt$eilt  G^orgaa  auf.  Dod  (S&forwaffer  befifct  eine  grunlicf)  fl*I&e 
garbe,  baa,  je  me£r  ea  ©aa  enthalt,  um  fo  bunffer  ijh  2)er  ©erucfr 
unb  ©efd)matf  ifl  wie  ber  bea  ©afea.  &ei  1  V»  @™&  SWeaumur  fefct 
bad  Gjaorwajfer  bfafjgelbe  fcfdttdjen  ab,  wefdje  G^Ior^brat  finb.  £aö 
(S^Ior^pbrat  i|l  fe&r  fluchtig  uub  laßt  fio)  bei  berfelben  £emp<ratur  in 
»erfdjfoffenen  ©efdßen  fubltmiren;  ea  jerfefct  per;  bei  3  ©rab  «Heaumuc 
tu  28  (Sfclorgaa  uub  72  SBajfer. 

£Benn  bad  Q^forwajfer  erwärmt  wirb,  entweicht  baa  ©aa  aua 
bemfelben.  2)urd)  bie  (Jinwirfung  bea  Cia)tea  wirb  ein  $$eil  SGBajfer 
$erfe£t;  ed  erzeugt  fid)  aua  (E£for  unb  SGBajferfloff  Safjfdure  unb 
eauerjroffgad  wirb  frei.  Daa  £()Iorwajfer,  bie  <£(>Iorfalien  unb  ber 
(£f>forfaIf  serflören  bie  garbefloffe  bea  ^flan^cn*  unb  Sfcierreicfcea,  üben 
aber  feine  jerftörenbe  SSirfuug  auf  Die  £o£fe  aud.  ©er trollet  war 
ber  Srtfe,  ber  im  3a£re  1785  baa  G£Iorwa]Ter  jum  ©feigen  ber  Cei- 
neu*  unb  $3aumwoIIenfroffe  oerwenbete.  ©alb  barauf  würbe  ju  3  cl* 
»eile  bei  ^>ariö  baa  (£(tfor  an  Äa'i  unb  fpdter  ba3  (£f;lor  an  9?afron 
gebunben  $um  %Ietd)en  in  53orfd)fag  gebracht.  3"'  3a£re  1798  ent* 
teefte  Sennont  in  ©iaögow  baa  93<rfa$ren,  £(>lorfalf  in  troefener 
gorm  ald  Söleidjpuloer  bar$njMlen,  worauf  bie  Bereitung  beö  fluffi* 
gen  (Xf>Iorfatfd  buref)  (Stmlrömen  bed  G(>Iorgafea  in  Äalfinild)  erfofgte. 

&rocfened  Gfjlorgaa  bleibt  bie  garben  nur  bei  93or£anbeufciii 
von  SBajfer,  we(d)e6  $erfe(>t  wirb,  woburefy  fid)  @auer(iojf  entbtnbet, 
tueldjer  baa  ©leieren  bewirft,  unb  mit  ben  garben  farblofe  QJerbtnbun» 
gen  erzeugt;  bie  Stoffe  müjfen  ba&er,  wenn  $Meid)wirfung  erfolgen 
foll,  juerfl  mit  SBajfer  ober  einer  »äfferigen  alfalifdjen  gfüjfigfeit 
burcfjne&t  fein,  e£e  (le  bem  Gfclorgafe  auögefe^t  werben.  2tuf  gleite 
Sfceife  jerflört  aud)  bie  (Sf>romfdure  ben  3«bigo  burd)  Abgeben  oon 
^auerjlojf,  tnbem  fie  $u  (E^romojrDbuI  wirb. 

Steine  l)t\le  (S^lorfalfauflöfung,  bie  jejjt  allgemein  $uiu  ©feieren 
ber  baumwollenen  SBaare,  audj  ^dujig  für  baa  %(eicf)en  (tinener 
Stoffe  verweubet  wirb,  beftjjt  einen  entfdjieoenen  9Sort£eit  vor  bem 
(£^Iorwa(fer:  1)  i\t  bie  §£[orfalfbereitung  ergiebiger,  weil  bie  Äalf* 
mild)  baa  ©ad  rae^r  unb  bejfer  oerfdjlutft;  2)  fdjaoet  bie  G^forfalf-- 
auflöfung  ber  ©efunb&eit  ber  Arbeiter  oiel  weniger,  ala  baa  g&lor* 
waffer,  unb  3)  pnbet  fein  grehverben  von  ®al$fdure  ®tatt,  weld;e 
auf  bie  gejligfeit  ber  vegetabilifdjen  gafer  nad)t^eilig  wirft« 

2)ie  Bereitung  bea  (E^Iorfalfa,  bea  (S^orfali  unb  Sfifornatron 
im  ©ropen,  fo  wie  beren  umfajfenbe  53erwenbung  beim  SlMeidjen,  ftn* 
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bet  ft*  in  meinem  2Berfe:  »Die  Äunfl,  oegetobiHfc^e,  oegifaluliW 
tnalifcfce  unb  rein  animalifcfee  etoffe  ju  bleiben,«  fo  wie  in  Dem  @up* 
plementöbettrage  ju  bem  ©erfe  genau  audeinanber  gefegt. 

3tt  ber  gdrberei  unb  bem  3<ugbrucfe  werben  bie  G&Ioroerbinbun* 
gen  ju  mancherlei  3wecfen  »erwenbet.  (So  j. fc.  ber  (Sfrlorfalf  jur  «Prü- 
fung be*  3nbigo  auf  ben  @et)alt  an  3nbigotin  unb  jur  örtlichen  <£nt* 
fdrbung  in  ber  9)?erinod'gabrifation ,  fo  wie  $ur  Belebung  einiger 
garben.  Otylorfalf  unb  Ctylornatron  in  ber  fogenannten  iöuntbleid)* 
gum  (Sntfdrben  bed  in  ben  weißen  ©runb  eingefcfrjlagenen  «pigraentd, 
bann  juin  8b$ie$en  ober  3erjtören  mißlungener  garben  u.  f.  w.  Dad 
(X^lorgad  in  ben  cX$loroerbinbuiigen  ierjtört  jwar  ben  garbejloff  ber 
organifefcen  «Pflanzen*  unb  tj>ierifd)en  Pigmente,  wenn  aber  nid)t  an« 
bere  Jpilfömittel  angewenbet  werben ,  ntcfct  bie  bamit  oerbunbene  öa» 
fiö  (Mordant),  befonberd  metaUifdje,  weldje  baburefc  anberd  gefärbte 
(£rfd)eiuungen  »eranlajfen ,  wenn  ber  organifc^e  garbefloff  buret)  bad 
<£j)lor  jerftört  iji. 

SSoit  btt  atmoipfyätifcfytn  Stift. 

3n  ber  atmofp&drifcten  Cuft ,  weld>e  au*  21  Reifen  ®auerficff* 
gad  unb  79  Steifen  ©tieftfoffga*  iufammengefefct  ifr,  erfennen  wir  jene 
guftniajfe,  welche  unfern  Srbfreid  oon  allen  ©eiten  umgibt,  ©ie  ent» 
t)ä(t  in  ben  meijten  gäüen  1  biö  2  <projent  £or)lenfdure,  unb  bilbet 
eine  burd)fid)tige,  gefdjmacf*  unb  gerudjlofe,  fctjwere  unb  oollfommen 
elaitifd)e  glü(j"igfeit,  welche  fid)  jufammenprejfen  läßt/  ij>ren  gasförmi- 
gen 3njlanb  aber  bei  jeber  Temperatur  unb  bei  jebem  Drütte  behält. 

Die  atmofp&ärifdje  Suft  begüntfigt  bur*  i&ren  @auer|loffgef>alt 
bie  Verbrennung,  jebod)  nid)t  in  fo  lebhafter  ©irrung,  wie  ba*  reine 
®auertfoffgad.  3n  ber  Gljemie  unterfdjeibet  man  jwei  Arten  oon  Ve* 
brenuung,  nämlid)  bie  fd)nelle  unb  bie  langfame;  (entere  wiro 
auch  falte  Verbrennung  genannt.  SÖei  ber  fd>nellen  Verbrennung  oer- 
liert  ber  &auetjtoff  fdjnell  ben  größten  $r)eil  feineö  Sßärmejioffeö,  wo* 
bei  oiel  2Bärme  entwickelt  unb  fogar  oft  eine  giamme  entjte$t,  wie  bei 
bem  Verbrennen  M  J^ed,  ber  OeU,  ftette  u.  f,  w.  »ei  ber  jweiteu 
trennt  fldj  ber  «JGBärmejroff  nur  fet>r  (angfant  unb  in  fo  geringer  «Wenge, 
bap  ed  beinahe  unmöglich  ift,  it)n  $u  bemerfen,  wie  biefee  bei  ben  SOJe* 
lallen  &u  Droben  felbjl  in  ber  gewöhnlichen  Temperatur  ber  Cuft  ber 
gaU  ift. 
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Die9)?enge  bed  SBdrmeiiojfed ,  Die  fiefe  Dabei  entwicfeft,  ^ngt 
oon  mehreren  Urfacfeen  ab,  wovon  Die  oor$üg!icfejren  Der  3"iranb  Ded 
brennenDen  Äorperd  fefbjr,  unD  Die  größere  oDer  geringere  93erwanDt* 
fd^aft  uno  dapa^itat  DeS  Äörperd  $um  ©auertfoffe  finD. 

Vermöge  i£rer  (eichten  3erfejjung  übt  Die  atmofp&drifcfee  ^ufc 
Durefe  Die  Abgabe  von  ©auerjtoff  bei  Der  Cuft  oDer  9?afenb(etct>e ,  fer» 
ner  jur  SMlDung  Der  Pigmente,  beim  $ro;eß  Ded  gdrbend,  beim  Gr^i* 
£en  Der  garbebdDer,  Bereitung  Der  Defofte,  beim  Dampfen  Der  geDrucf* 
ten  3enge  u.  f.  w.  eine  große  SEBirfung  aud. 

(*d  ijr  ntc^t  $u  oerfennen,  Daß  viele  garbefioffe  i£re  garbe  Dem 
<§aueriiojfe  aud  Der  3tinofp$dre  »erDanfrn,  Daß  er  aber  auefe  in  Die 
organifefeen  ©nbjranjen  Dad  $>rin&ip  tyrer  Entfärbung  bringt,  unD  fie, 
wenn  er  in  Denfelben  angekauft  ijr,  wieDer  weiß  $u  machen  fnd)t,  tote 
Dieß  Dad  SMetcfeeit  Der  ro&en  3<«ge,  Dad  gelbe  SEBacfed  u.  f.  w.  burefe 
2ludfe£en  Der  afmofr-r)drtvcfeen  Cuft  beweifr. 

2Beil  Die  atmofp&drifcfee  Cuft  mer)r  oDer  weniger  feucht  ifr,  tinD 
Dad  $rocfnen,  wie  j.  i£.  naefe  Dem  Sbeijen  Der  2}aumwolIfafer  in  Der 
$urfifcferotl)fdrberei  nie  Dem  3wecfe  entfprecfeenD  erreicht  wer* 
Den  fann,  beDient  man  jicfe  naefe  Dem  abtroefnrn  an  Der  Cuft  noefe  Der 
fogenannten  Srocfnen  oDer  SHojljiuben,  in  wiefern  Der  Cuft  it)re  natiir* 
liefee  geuefetigfeit  endogen  ifl,  fo  Daß  fie  fiefe  Der  Der  fcaumwollfafer 
bemdefetigen  fann. 

&ott  fcem  Söaffer* 

DaßSBa  ff  er  tfi  ein  jufammengefe^ter  Äorper  aud  ]1, 71$feeifeu 
SCBafferfroff  unD  88,29  $r)eifen  gauerfloff ,  melcfeed  Durefe  SSBdrme  in 
rropfbarfhiffigem  3«!ianbe  erhalten  wirD.  3n  Der  Ädlte  wirD  ed  fou» 
fret  unD  btlDet  Den  ®cfenee  unD  Dad  Eid,  in  Der  Jpifce  ge$t  ed  in  Dampf.- 
formigen  3"tfanD  über  unD  bilDet  Den  für  Die  Sriebfraft  fo  merfwiir* 
Dig  geworbenen  SSBaflerDampf,  Der  auefe  in  Der  3eugDrucferei  jum  (Sin* 
Dämpfen  Der  garben  eine  wefeutlicfe  wiefetige  Stolle  einnimmt. 

Der  SGBaffer  Dam  pf  oDer  Dad  SGBaffergad  unterfcfeeiDet  fiefe 
oon  Den  eigentlicfeen  ©adarten  DaDurcfe,  Daß  Die  (enteren  ir)re  ©adge-- 
ftalt  bei  jeDer  Temperatur  unD  jcDem  Drucfe  behalten,  wd^reuD  Der 
SGBaflVrDampf,  wenn  er  auf  einen  gcmiffen  «punft  jufammettgeDrucft 
oDer  abgefüllt  wirD,  ftefe  oerDicfetet,  Den  elaftifcrVfücferigcn  lufrförmi» 
gen  3u{lanD  verliert  unD  wieDer  in  tropfbaren  3ujlanD  übergebt. 

Dad  SEBajfer,  welcfeed  eine  Durcfeficfetige,  ungefärbte  t  geruefefofe 
glüffigfeit  bilDf f,  tfccilt  ftefe  naefe  feinem  natilrücfeen  3n)1ar.De  in  O.  u  e  I  U 
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ober  S3r  im  nenwaffe  r,  in  gl»?*  ober  fIie0enbeÖ  SÖaffer, 
unb  tu  SKegeni  ocer  »Schnee waffer.  Mineral-  unb  eifenfraltiged 
SBaflVr,  fo  wie  Sttt-er»  unb  faljiged  ©eewaffer,  »rrbienrn  beim  Sblei* 
djcn,  gdrbcn  n.  f.  w.  feiner  Srwdhnung,  weil  fie  fid)  fdmmtlicr)  gau$ 
untauglich  bafür  erweifen. 

3ni  gewöhnlichen  üeben  bezeichnet  man  bad  Ouel!»  unb  Q3run» 
nenwajfer  mit  bem  SRamen  ^arteö,  bad  Jfuß»  ober  fließenbe  SEBajfer 
hingegen  weiched  SB  äff  er.  JJarteö  SDBajfer  ijt  ein  foldjed,  welched 
gewöhnlich  fo^fenfanern  ober  fehwefelfauern  Äalf  aufgelotf  enthalt, 
imb  fid)  in  feinen  (Sigenfchaften  burd)  nachjrehenbe  d>araftrrtflifd)e 
Kennzeichen  anzeichnet:  a)  mit  ^eife  gerieben  fdjdumt  ed  nicht  (eicht; 
L)  wdt)renb  bed  Kochend  wirb  ed  getrübt  unb  läßt  falfige  ^^ei(e  fafc 
Ien;  c)£ülfenfrüchte,  welche  man  barin  focht/  werben  nicht  gehörig 
erweicht. 

©ad  Jarte  SÖäfier  liefern  gewohnlich  biejenigen  Quellen  unb 
Sörunnen,  welche  and  einem  fohlenfauren  Äalf  unb  goldhaltigen  83o- 
ben  entfpringen,  wogegen  biejeuigeu  SOBaffer,  welche  aud  einem  reinen 
ÄtVfef.«  ober  ganbgrunbe  emporquellen ,  regelmäßig  weniger  eibige 
.  9Ritteffaf$e,  bagegen  aber  Stteutralfalje  aufgelä|t  enthalten;  woburd)  fie 
mehr  in  bie  Klaffe  ber  weichen  SGBdjTer  $u  jdhlen  flnb. 

SBeirhed  SBajjer  wirb  ein  folched  genannt/  welched  euttueber 
ganj  ober  bod>  größtenteils  frei  oon  fohlenfaurem  Kalf  unb  ©ppd  ijr. 
<*d  enthalt  guwtilen  Anteile  von  fa^faurent  Kalf,  Kod)fal$  unb  ©lau* 
berfalj.  giußwaffer,  welched  über  fohlenfaure  Kalfbette  fließt,  verliert 
burch  feinen  £auf,  wegen  ber  großen  Oberfläche,  bie  folched  ber  HU 
mofph^re  barbietet,  burch  bie  (Einwirfung  ber  @onne  unb  Cuft  einen 
Zfyeil  bed  aufgelofren  fohlenfauren  Kalfd,  unb  nimmt  baburch  fafr  im* 
mer  ben  d^axaUtt  eined  weichen  SBajferd  an.  Med  SÖajfer  enthalt 
Übrigend  atmofphorifche  Puft,  auch  Äohlenfdure,  welch«  &"rch  baßÄo-- 
chen  aufgetrieben  wirb. 

©ad  9c e g e  n  *  unb  <$> d)  n  e e  w  a f  fer  ift  ein  natürlich  befrillirted 
SBaffer,  wenn  ed  nicht  von  ©achrinnen  gefammelt  wirb ,  ooUfomnmi 
reined  SCBaffer,  welched  ald  2iudbünfhing  bed  (Srbballd  in  bie  ?ltmo* 
ff-hdre  empetpeigf,  barouf  gur  SSilbung  ber  SBolfen  oerwenbet,  unb 
buich  SBieberverbichtung  im  Zemmer  ald  Stegen*,  im  SGBinfer  ald 
Sdjneewaffer  wieber  zugeführt  wirb.©ewitterregenwa(Ter  enthält  Spu- 
ren oon  £alpeterfäure.  ©ad  fünftlich  bejliliirte  Gaffer  iji  ebenfalls 
ald  vollfommen  reined  SGBajfcr  ju  betrad;ten. 
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gür  bte  2>id>ti$Uit  unb  @d)were  ber  glüjfigfeiten  ju  meffen,  M 
a  u  m  e  ein  M?irf>tigea  3nfhument  erfunben,  weloV*  man  2lreometcr 
ober  @>enfwage  nennt,  baO,  oon  ber  X>ic^tf'9feft  beö  SSBafferö  nor» 
m<af  anfangenb,  bie  Starte  nnb  ben  €oncentration€punft  ber  ®dureu> 
ber  @al$auflofungen,  ber  alfalifcfcen  2(ufldfungen,  ber  fluffigen  ©ei$en> 
bie  man  gum  gdrben  gebrauc&t,  mit  ©euauigfeit  befh'mmr.  2>ie  VenA* 
fcmig  biefed  3nftrumente«  itf  für  ben  ©feiger,  (Tolorijien  unb  gdrber 
Uid)t  fafllicrj.  3e  bitter  unb  fcfcwerer  eineglüffigfeit  ijt>  bejro  weniger 
Wirb  ed  in  biefelbe  einfenfen ;  je  leichter  fie  aber  f|r/  um  fo  tiefer;  Hucfjf 
fcecf  £at  ein  bergleidjen  3nßrtiment  confiruirt.  10  ©rabe  bed  iö au» 
nt  cnfcr)en  Äreometerö  entfprecrjen  11  ©rabeu  bed  $5  ecf'fcfyen.  3n@rcf< 
britannien  iji  bad  £  w  a  bb  le'fcrje  Mreometer  im  ©ebraudje,  welche*  fo 
grabuirt  ijr,  baß  wenn  man  bad  fpe$iftfcr)e  @eivid)t  beö  SBajferö  bei 
+  13  ©rab  SReaumur  «=  JOOO  fefct,  bie  3a$l  für  jeben  @rab  um  9 
(Einheiten  guntmmr. 

3n  biefem  SÖerfe  finb  burcr/r)in  bei  allen  93erfa£ren  unb  Opera* 
(iouen  bie  ©reibe  nacr)  $aume'  angenommen. 

3n  ber  33leiaV,  2)rucf-  unb  gdrbefunft  jie$t  man  in  ber  SRegel 
baö  £elle  weiche  glufl*  ober  fcacfywojfer  bem  garten  ober  SBrunnYiiwaf« 
fer  oor.  (Sa  gibt  jeboä)  gdlle,  wo  ein  fo^lenfaureS  Ädlfwaflfer  fid)  oor» 
tfreil&after,  a(*  ein  weid)ed  Saffer  erweifet,  Wie  $.  «3.  beim  Ärappfdr* 
ben,  wenn  fein  2loignon » 9>alu$  «Ärapp  angewendet,  nnb  $Ur  2)  au  er» 
(»affigfeit  ber  garben  iuefe»tltcf>  fo$(enfaurer  Äalf  bebingt  wirb.  (Jbert 
fo  eignet  jtd)  ein  reiued  ffareö  $runnenwa)Ter,  weldjeö  aud  Wiefel*  ober 
<§anbgrunfc  hervorquillt ,  gan$  gut  jum  fcleicfjen. 

Sie  allgemein  norr)wenbigiren  Gigenfdjüffen,  welche  ein  gufeS 
SfBajfer  für  baö  ®  feigen  Unb  gdrben  empfer)fen,  beilegen  barin/  bafj 
baöfelbe  nicf)t  trübe,  wenigjrenö  burd)  mecijanifd)  erbieje  £t)eife  iiidjt 
verunreinigt,  unb  fo  öiel  wie  moglicr)  oon  mittel-  önb  neutraffal$igen 
fcejtanbtr)  eilen  befreit  ijr.  SGBdffer,  welche  fot)fenfaureo  (Sifeu  rtnb  an* 
bere  SBeftpnbtfjeile  enthalten  ,  jtnb  bie  allergefd$rlid)f!en  geinbe  beim 
Bleichen  unb  gdrben;  man  erfennt  fie  leid)t,  weif  fie  einen  gelben 
©c&lamrri  auf  bem  »oben  ober  ben  Ufern  ber  Paufgrdben  abfegen. 

£>ad  ®ajfer  befi&t  bie  <£igenfd)aft,  bie  gtfrbetfoffe/  bie  ®äurrn 
unb  bie  @a(&e  aufjuldfen,uflb  bie  ©runbtc)eifct)en  berfelben  fo  oon  ein* 
auber  entfernt  ju  $alteu/  ba$  fte  (eid)t  auf  bie  Stoffe  übertragen  unb 
ficr;  entweber  unmittelbar/  wie  bei  ber  Snbigoblaufdrberei/  ober  burcfy 
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9)?itwirftis!g  von  a*ei$eii/  wie  $.  ffc.  frei  ber  Sürfifd;rct£fdrfrerei  mit  ber 
JfcaumwoUfafer  verbinben  fönnen. 

2>urd)  bie  SDJitwirfung  beä  SBBdrmefloffeö  wirb  bie  Tluflöfiin^d-- 
fraft  beö  SBajfrrd  vermehrt,  wefjmegen  iu  ber  gärberci  bad  TCuflöfen 
ber  &eijen  unb  baä  ?luß$tef)en  bcr  Pigmente  in  ben  garuebäberu  meijt 
warm  unb  in  gar  vielen  gdUrn  fecnenb  vorgenommen  werben  tmiji. 

93eruui  einigtet  unb  tyarteö  9J?offcr  iji  ben  Operationen  ber  gär- 
frerei  mejr  ober  rninber  nad)t&eil>S/  weil  fie  ben  garbeilojf  ^inoern, 
fid)  fe|l  mit  tem  3*Md*  i»  verbinben,  ober  fid)  aud)  nad)  ber  gdtbung 
auf  benfelfren  nieberfdjlagen ,  beu  garben  baö  £eb£afte  benimmt  unb 
fie  matt  unb  fa^l  madjr. 

Um  mit  fo^eufourem  Jalf  unb  anbern  Unrciivgfettin  verunifi* 
nigted  ©after  in  ben  2)rucf-  unb  gdibereien  brauchbar  ju  in  od?  in, 
flefct  bad  ivo^IfitI|le  Wittel  borin,  baß  man  ed  in  großen  wajferbicbteu 
$aj]md  ber  atmofp£drifd)en  Cuft  audfeßr,  mobil rd)  riidjt  allein  bie  ba« 
rin  febmebenb  vor^anbeueu  ^cbmu^tj>eile  niebergefd)lagen,  fonbern  oud) 
ein  Sfceil  ber  Äofclenfäure  entweiht  unb  bie  fo^lenfaueru  ©al$e  uuauf« 
lööltd)  baraud  gefällt  werben. 

3n  ben  großen  üERanufaftur  unb  gabrifjldbteu  ÖJrofbritan- 
.  nien$,  wie  in  SRandjefier  ic. ;  wo  burd)  bas  Seglaufen  ber  vielen 
garbebrüfcen  k.  ba$  SBaffer  fe£r  verunreinigt  wirb/  reinigt  man  ed 
veüuitteltf  großer  giltrirwerfe ,  weldje  auö  gemauerten  unte rirbi|d)cn 
Räumen  beilegen,  bie  gan$  mit  grobem  €anb  aufgefüllt  (tnb.  Auf 
gleiche  2trt  wirb  felbfl  ba$  SGBaffer  fleiner  »adje  in  edjottlanb  &um 
2?e^ufe  ber  £Meid)ereien  burd)  giltriren  gereinigt.  2>frgle'd)en 
trirwerfe  ftnb  befonberä  gut  ,  wenn  bad  glußwajfer  burd)  Siegen  ge? 
trübt  unb  verunreinigt  wirb,  woburd)  feine  Unterbrechung  im  @ef$dfte 
eintreten  fann.  » 

Um  bad  SBoffer  für  gewiff*  3»»fcfe  ganj  weid)  $n  ert>afren ,  ivie 
j.  S8.  $um  Anfertigen  ber  Oelbe^en  in  ber  Siirfifdjrotfcfarberei,  beim 
^egrdjfiren,  2lvivireu,  9?ofiren  u.  b.  m. ,  reinigt  mau  eä  am  befieu  auf 
folgeube  ?lrt:  »3n  2'/a  ^fuubSajfer  lojr  man  1'/,  ^>funb  <£oba  ober 
epottafefae  auf  /  Idfl  barin  fod)enb  1  £otfc  Hein  gefdjnittene  @e;fe  auf, 
unb  rityrt  bie  Auflofung  in  200  $>funb  be$  $u  reintgencen  fod)euben 
2Ba(ferd  ein,  woburcrj  fid)  eine  geronnene  9J?ajfe  bileet,  weldje  auf  Der 
Oberflddje  fdjwimmt  unb  mit  einem  ®d)aumlöjfel  abgenommen  wirb.« 

Sunt  ®$arlad)fdrben  unb  jum  gdrben  mit  einigen  Jpoljpignieu-- 
teil,  j.  $5.  ber  ddfalpinieu/  fonn  man  ein  ju  f)arrc^  SBaffer  au<$  bnre^ 
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?(bfod)en  mit  Äfeie  in  einen  0acf  gebitnben  ober  bur<&  fdjleimige  'ISege- 
tabifien  oerbejfern. 

£>ie  ®ttte  bed  SEBajferd  bfim  »leiten  unb  in  ber  Äunit,  3e»a.e 
ftit  brucfai  unb  $u  färben,  i)t  oou  ber  größten  2Bid)tigfeit.  3»«r 
fung  auf  bejfen  ifcraudjbarfeit  fann  mau  (tcfc  folgenber  üÄittel  bebie nen . 

;)  «Prüfung  auf  Äoblenfäure  unb  f  oblcnfauern  Äalf. 

1)  3«  ein  wetßeö  (Eolin&erglad  bringe  man  baä  jti  unterfurftenbe 
SBajfer,  bange  einen  Streifen  blaued  ?afmudpapier  ^cnein  ;  wenn 
badfelbe  nacf)  8  btd  10  Knuten  feine  blaue  garbe  oerliert  unb  in 
9?otb  übergebt,  fo  ijl  ed  ein  %£ewet6,  baß  baö  Sajfer  oiet  freie 
Äoblenfäure  enthalt. 

2)  (Sin  fe£r  jid)ered?>rufitngdmitte(  fürSBafler,  welches  Äoblenfäure 
unb  fo^Ienfauern  Äalf  enthalt,  itf  bad  frtfcf>  bereitete  Äatfwajjer, 
mit  welchem  fogleid)  eine  Trübung  erfolgt. 

3)  (Sin  (Eofinberglad  mit  2Baffer  fe£«  man  an  eilten  beißen  Ort ,  fo, 
baß  felbed  nafje  $um  hieben  ermißt  wirb ;  wenn  feine  ?uftblafen 
entwitfelt  werben  unb  feine  Trübung  erfolgt,  fo  ijl  ed  ein  $eweid, 
baß  eö  weber  Äoblenfäure  nod)  foblenfauern  Äalf  entbalt. 

£arte$,  foblenfauern  Äalf  entbaltenbed  CmdU  unb  ^ruuneiiwaf-- 
fer  (aßt  fid>  für  beu  gabrifdgebrauef)  im  ®roßen  nad)  (Elarf  mit 
falf  juverläßtg  reinigen,  wenn  fo  viel  Ityfalf  jugefefct  wirb,  afö  ber 
barin  gelöfie  boppelt  foblenfaure  Äalf  Äalferbe  entbalt.  ©er  Äjjfalf 
enthebt  bem  SEBaffer  bie  freie  Äoblenfäure  oder  benjentgeu  flntbeil  ber 
Äoblenfäure,  welche  ben  neutralen  fo^Ienfatiren  Äalf  in  fluflofung  er* 
£ält,  wo&urd)  legerer  alö  ein  in  reinem  SBajfer  unauflödlicfjeö  &alj 
gu  SÖoben  gefällt  wirb.  SBenu  bie  g*börige  Portion  Äalf  in  bas»  ©af- 
fer eingerührt  ijt,  laßt  man  ed  einige  ®tunben  fieben,  wonad)  alle 
audgefdjiebene  foblenfaure  Äalferbe  ftcf)  $u  &oDeu  gefegt  boben  wirb. 
9Q?an  &iebt  nun  ba$  reine  2Ba)]er  mitteilt  eineä  J?eber$  ab,  ober  bewerf- 
ficUigt  buret)  Filtration  burci)  eine  0anbfd)id)t  ba$  äBajfer  oon  beut 
gebilbeteu  SftieDerfcblage  &u  trennen. 

Sin  ipaupterforberniß  ijl  bi*bei,  bie  entfprecf)enbe  Selige  Ä&falf 
ju  ermitteln,  tamit  ni<f)t  mebr  baoon  angewenbet  wirb,  al*  gerabe 
jur  3erfe(*ttng  uiibgallung  erforberlid>  ift,  weil  ein  Überfd)uß  bed 
ralfd  bad  ©affer  wieber  oerunreinigen  unb  badfelbe  aufgelösten  tf&falf 
enthalten  würbe. 
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SBenn  bie  ric&tige  Wenge  Äaltyobrat  &ttm  SSaffer  ermittelt  iji, 
fcarf  ba3  auf  biefe  SBeife  gereinigte  SBajfer  bie  garbe  weber  M  gerö* 
treten  nod)  Hauen  Cafnmöpapiered  oerdnbern.  2)urcf)  eine  angefleQie 
^robe  im  kleinen  Idjjt  ft cf>  bafcer  leicht  bie  OTeiige  bed  Äalf&nbrat*  $u 
einem  fo^lenfauren  Äalf  ent&altenben  SSBaffer  ermejfen  unb  ein  Kor- 
nialmafj  bafiir  befrimmen. 

b)  «Prüfung  auf  fajwefelfau ern  Äalf  (@üM). 

J)  3«  reinem  SBajfer  aufgrldjled  8auerfleefal$  btC^et  mit  einem  Saf* 
fer,  welcr>ed  Socf)fal$e  enthält,  weiße  ©offen  unb  einen  weif» 
9Jieberfd)lag. 

2)  ®al$faure  unb  falpeterfaure  &arnterbe--?luflöfung  bewirft,  wenn 
ba$  SBafler  fcfywefelfauern  Äalf  enthalt,  eine  jtarfe  Snibung  uiib 
einen  weißen  9?ieberfd?(aa. 

I 

c)  «Prüfung  ^infitt)t(ia)  erbiger  ÜRittelfalje. 

9ttan  tröpfle  na  et)  unb  nadjin  badS0Saj]*erfo^lenfaureÄanaufl6fung. 
(Erfolgt  eine  beträchtliche  Trübung,  fo  ift  biefed  ein  3eicr)en  für 
bad  Sßor^anbenfein  erbiger  9)?ittelfaf$e. 

d)  Prüfung  auf  @tfenge&a(t. 
$?an  tröpfle  einige  tropfen  ©alldpfeltinftur  in  ba$  3Ba)Jer  unb  lajfc 
ed  einige  3eit  in  Dem  Gnlinberglafe  flehen.   SBenu  e$  eifen&altijj 
ijr,  wirb  ed  erjt  eine  uiolette  unb  julejjt  fct)war$blaue  garbe  an« 
nehmen. 

2Öenn  ein  ju  prufenbed  Sßafler  Weber  von  Äalfwafler,  @auer* 
fleefalj,  fatjfaurer  unb  falpeterfaurer  SÖarptauflöfung,  noer)  ber  ©all* 
apfeltinftur ,  eine  merflidje  £ri"ibuug  ooer  fonjttge  93erdnberung  erlei* 
bei,  fo  ifi  baSfelbe  juni  gleichen  unb  in  ber  gdrberei  uoUfontmen  taug» 
lid).  3n  biefer  fcefdjaffeufieit  ijt  eö  alö  ein  oorjttglicr)  reiijed  unb  wet' 
cfceö  SEfajfer  qngiife^en,  welcrjeö  auet)  mit  ^eife  eine  leicht  fc&dunrnio« 
®eifenauflöfung  barjteUt. 

SBaffer,  welcfteö  fer) wefelfquren  Äalf  (OnpS)  enthalt, 
wirft  beim  garben  §öcr)j!  nachteilig;  bie  Ärappfarben  erfcr)eiiten  fcfl-' 
buret)  alle  or)ne  üiijter,  matt  unb  far>t r  wogegen  ein  SBaffer,  welcfc? 
»ertjdltnißmdßig  f  o& leuf a uren  Äalf  entölt,  fid)  fiir  frappi# 
lette  garben  bejfer  eignet ,  alö  ein  ganj  reiued.  X)ie  oioletten  garben 
nehmen  baburet)  eine  ungleich)  fernere,  me$r  in'$  £lduficr;e  nber^e? 
r)enbe  9Juance  an. 
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Vintn  £bfd>nitt. 

$on  ben  Säuren,  toet^e  tn  ber  5D rucf *  unb  9&rfcc* 

fünft  5tniücnbuttö  finben. 

Unter  ben  jafclreicfceu  Äfajfeit  von  Mauren  führen  wir  nur  bie* 
jenigen  auf,  welche  in  ber  Drucf*  unb  gdrbefunft  eine  9tolle  einlief 
mm  oder  in  SSerbinbuug  mit  anbern  Äorpern  ®al$e  bilben,  bieafdfcei* 
jen  juni  Erliefen  unb  gdrben  oerwenbet  werben.  (£d  ftnb  biejj :  2>te 
fd)it»efelige  Satire,  bie  &d)wefe(fdure,  bie  @afpeterfaure,  bie  0al$-- 
fdure,bie  äo^lenfaure,  Die  tfrfeniffaure,  bie(£bromfdure,  bie  ^odp^or* 
faure,  bie  SMaufdure,  bie  ippbrot^ienfdure,  bie  CSifigfdure,  bie  2Bein(tein* 
fäure,  bie  3 ueferfdure,  bie  (Eitronenfdure,  bie  ©aliud«  unböerbfdure. 

93on  ber  f<$wefe(igen  &dure. 

Sie  fcr)wefelige  ®dure,  weldje  aus  50,12  @djwefe(  unb 
49,88  ®auerjtoff  befielt ,  wirb  erhalten,  wenn  ®d)wefel  in  trotfener 
«tmofp$drifd|>er  Cuft  ober  im  ^auerjlojfgafe  verbrannt  wirb,  ober: 
wenn  gewiffe  SRetallornbe,  wie  Äupferornb  unb  ©rauntfein  mit&cfjwe- 
fef  gemengt,  geglüht  werben.  Am  bejlen  (lellt  man  fie  bar,  wenn 
Ouecfjilber  ober  Tupfer  mit  concentrirter  ®d)wefelfdure  er&i{3*  werben, 
wobei  bie  93?eta(Ie  auf  Soften  eined  ?lnt$ei(o'  ber  &cf)wefe(|äitre  ojrpbirt 
unb  fcrjwefelige  ®dure  frei  wirb. 

99?it  Äo^Ienfdure  gemengt  wirb  fie  er&alteu,  wenn  Äo£le,  ®dge* 
fpane,  ©rrofc  unb  bergleidjen  Äörper  mit  concentrirter  ®d)wefelfdure 
fr^i^t  werben,  £iefe6  ©erfahrend  bebient  man  fid)  jur  ©ewinnung 
ber  fcfcwefeligen  ®dure  in  ben  Äunfteu  unb  «JWanufafturen,  fowofcl  in 
©adgeftaU,  al$  in  SGBajfer  aufgefangen,  jum  SBeißmadjen  (SMeicfjen) 
ber  Reiben*  unb  £)^af wollen ftojfe,  ber  ftebern,  be6  ®trofceö  unb  ber 
ipol§waaren  3ucr)  wirb  fte  in  ben  SRauufafturen  burd)  Verbrennen 
beö  2>d)wefelö  in  Saften  ober  Sammern  bargeftellt,  unb  in  flujTiger 
©eftalt  burd)  3*rfe&ung  beö  fcfjwefeligfauren  OMrond  mittelfl  ®cr;we* 
felfdure  gewonnen. 

£iefcr)wefefige©dure  eriftirtin  ©adgeftaltal«  f  dj>  wefeligfau* 
res  ©aö,  unb  bilbet,  in  SEBaffer  aufgelöft,  bie  flu  ff  ige  fdjwefelige 
Saure.  TOtt  ben  2Üfalien  oerbinbet  fie  ftcfy  $u  fcr)wefeligfauren  ®al« 
Jen  (Sulfite). 

93  o  u  ber  <S  dj  w  e  f  e  ( f  d  u  r  e. 
Die  ®er)wefelfdure  (Acidc  sulphurique),  welche au$  40,14 
£cfcwef<l  unb  59,86  <£auerftoff  bejle^t,  wirb  tu  r  a  u  $  e  n  b  e  concentrirte 
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<£>djwefeffdure  unb  ni<$t  rauchen  De  ober  engtifdje  eingeteilt  Die 
roucentrirtc  raud)enbe  ®d)wefelfdure,  aud)  Vitriolöl  genannt,  wirb  burd) 
trecfeneDeftiflation  bed  juoor  geröjrctcn  unb  fcincö&rnftaUifationöwaiTerd 
beraubten  CEifrn v»ttrtoId  erhalten,  unb  inttf rfd>ciDet  fid)  von  ber  nid)trau* 
d)enben  baburd),  bajj  fie  eine  gewijfe  Spenge  wajferfreie  ^ctywefdfdure 
aufgelöft  entbdlt,  wefdjcd  |te  befonberö  befähigt/  ben  3nbigo  aufjulo« 
feit.  2>U  bilbet  eine  bief fluffige ,  etwas  brdunlieb  gefärbte  gfuffigfeit 
von  ungefähr  1,900  fpejiftfdjem  ®e\vid)te,  unb  jeigt  an  S3aume"d  ?lreo- 
meter  68  bid  69  ©rabe.  Der  Cuft  bargeboten  mad)t  fic  einen  frarfen 
Diebel,  inbem  bie  barand  eitttuetd)ent>e  luafferfreie  @d)wefelfdure  mit 
ber  geudjtigfeit  ber  üuft  ein  ipnbrat  bilbet. 

Die  nidjt  raucfcenbe  ®d>wefelfdure,  englifefoe  @d)we* 
felfdure,  wirb  fabrifmd&ig  burd)  Verbrennen  be$  ©c^wefelö  bereitet, 
inbem  man  burd)  ba$  Verbrennen  bie  entwicfeltc  fdjwefelige  (Saure  in 
Unliebe  Äammern  oon  fcleiplatteu  leitet,  in  welche  Dampfe  oon  @al- 
peterfdure  unb  fffiafferbampf  ftitjtrömen,  moburd)  bie  ©djwefelfdure 
geb  Übet  wirb,  bie  fid)  auf  bem  mit  SBajfer  oorgefd)lagenen  &oben  ber 
Äammer,  mit  SBaffer  gemifcfyt,  fammelt.  3n  folgern  Sujlaube,  ald  fo» 
genannte^  Äammerwaffer,  wirb  fie  bei  einem  fpejififcfoen  ©fwtcfyre  von 
1,200  biä  1,300  abgelajfen,  unb  tu  offenen  bleiernen  ^faunen  bid  ju 
einem  gewijfett  fünfte  eingebampft,  unb  julefct  in  gldfernen  ober  <pia 
tinretorten  bie  (Eoncentration  bi$  ju  68  ©rab  iöaume'  gegeben.  D)te  fo 
bereitete  ©djmefelfdure  ijl  weiß  oon  garbe  unb  fann  mit  £d)wefel  obet 
in  ber  Jpi&e  &erfe$bareu  fctywefelfauern  ®al$en  gefönt  in  rauefpeube 
®d)wefel|"dure  oermaubeft  werben 

Die  reine  concentrirte  @d)wefelfdure  wirb  bei  nteberer  Sempera* 
für  feft  frpjtadinifd),  jie&t  aud  ber  8uft  geudjtigfeit  an,  unb  wirbba» 
burd)  me&r  ober  minber  gefcbwddjt  t  fMt  fte  fid)  baburd)  braun 
ober  fdjwarj,  inbem  fie  bie  in  ber  atmofp&drifdjeu  Cuft  enthaltenen  oe* 
getabilifd^en  unb  animalifdjen  $$eilcfcen  an  ftcfc  jfe&t  unb  in  eine  fo$* 
Iige  SMajfe  oerwanbelt. 

3Rit  SÖBaffer  oermifd)t  ftcf)  bie  ®d)wefelfdure  in  aOen  Verhalt* 
nijfen,  wobei  fiefc  bad  Volumen  be$  ©ewid)td  bebeurenb  verniinbert, 
unb  fid)  nin  fo  ntefcr  er&i^t,  je  me$r  bie  0dure  barin  vor(jerrfd)t.  SSje* 
gen  ber  fpejtftfd)en  0d)were  ber  &d)wefe(fdure  tfl  ed  not^wenbtg,  bei 
Bereitung  ber  fd>wefelfaueru  SSSajferbdber  in  ben  ®(eid);,  Drucf*  unb 
Färbereien  bie  Vermifcfcungburcr)  tiid)tigeö  Durdjeinanberru&ren  gteid)-- 
formig  511  bewerf|lelligen.  Hucf^  $at  man  bie  Vorfielt  babei  $u  beob- 
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öcfjfen,  ftetd  bte  ©dure  in  bad  SEBaffer  unb  ni^t  bad  SBaffer  in  bie 
Mauren  $ti  giejjen. 

2>ie  oorjuglicfcfien  fdjwefelfattren  ©al$e,  welche  t$eild  afd  03m 
jen,  $rn  unb  wieber  aud)  a(d  Äfcreferoen  in  ber  2)rucf;  uno  Färberei 
btVncii r  ftnb:  2>er  2llaun,  ber  (Sifenoitriol,  ber  Kupfervitriol,  oer 
3infoitriol,  bad  fcrjwefelfaure  3»nn ,  oad  fcfcwefelfatire  Mangan ,  bad 
fa)wefelfaure  v#(ei  unb  bad  faure  fd)iuefelfaure  Äali. 

- 

93  on  ber  ®alpeterfdnre. 

2>ie  ©alpeterfdure  (Acide  nitrique)  wirb  aud  bem  falpe» 
Urfauren  Äali  (Salpeter)  ober  aud  bem  falpeterfauren  Sflatron  iGbili* 
falpeter)  burd)  SetftUation  mit  concentrirter  ©crjwefelfdüte  erhalten, 
JDobei  Die  ©cfcwefeliätire  fid)  mit  bem  fllfali  oerbinbet  unb  Die  &a(pe* 
terfdure  audgefcfcie&eu  wirb,  bie  jtd)  mit  bem  SBajfer,  welcr)ed  bie 
©rfjmefelfdure  oerlaflen  bat,  »erbinoet. 

£>ie  reine  ©alpeterfäure  befielt  in  einer  3"f«nim»Mife|}ung  aud 
26,15  ©tief  jtoff  unb  73,85  &auer|loff,  e.rtflirt  aber  im  rlli|T«9™  3«» 
fianb.e  nie  wajferfrei,  fonbem  bie  coucentrirtejie  befte&t  aud  85,75  waf- 
ferfreie  ©dttre  unb  14,25  SEBaffer. 

2)ie  reine  ©alpeterfdure  iji  flatJig ,  ungefärbt,  burd)ftcfctig ,  oon 
einem  befonberen  fe^r  unangenehmen  ©ei uct)e  unb  außer)?  fauren  ©e* 
fd)macf.  X>ad  Sonnenlicht  jerfe&t  \ie  jum  ££eil,  fte  nimmt  Daun  an« 
fangltcr)  eine  gelbe,  fpdter  eine  Dunfei  orangerotr)e  garbe  an,  wobei  fle 
Dura;  (Snti'ter)ung  eined  £&etled  i&red  ®auer|toffed  in  falpeterige  ®dure 
übergeführt  wiro.  3n  fe&r  concentrirtem  3«fanbe  jeigt  fte  am  JÖaume'* 
fetjen  2lreometer  48  bid  50  ©raöe,  wirb  aber  in  ber  Sarbefunjl  feiten 
ftdrfer  ald  28  bid  SO  ©rabe  angewenbet. 

Die  Ceicrjtt'afeit,  mit  melier  bie  ©alpeterfdure  i&ren  Saucrjtcff 
oerldfjt,  maetjt  fte  $ur  Orpoation  ber  Äorper  auf  najfem  SSBege  Uf)t 
geeignet,  gatf  alle  Sttetalle  fonnen  burefc  btefelbe  orobtrt  werben  ;  einige 
mit  augerorbentlidjer  ipeftigfeit,  $.  $5.  Äupfer,  duecf|llber  uno  3inf, 
wenn  bie  ©dure  concentrirt  ijr,  aubere,  wie  3inn  unb  (Sifen,  wenn  fte 
wenig  oerounnt  wirb.  2>ie  meiften  oegetabitiferjen  unb  animalifcr)en 
®ubjtan$en  werben  burdj  &e$anbe(n  mit  oerbtinnter  0alpeterfdure  in 
3ucferfdure ,  Äpfelfdure  unb  &or)lenfdure  oermanbelt. 

£>ie  &alpeterfdure  i\t  unter  allen  Satiren  biejenige,  welche  ir)ren 
eauerftoff  am  leictytejten  abgibt.  SWit  t$ierifd)en  «Stoffen,  Jjauf,  dU» 
gel,  SGBelle,  gebern  it.,  in  #eru£rung  gebracht,  färbt  (ie  btefelbe  gelb. 
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Änf  biefe  (Et^cnfcftaft  gninbet  ficr)  bad  ©elbfärben  ber  ^Sollen.-  unb 
Selben  jr  off e,  fo  wie  ber  gebern,  &u  welchen  man  fid)  eine  »Dltfdiung 
and  1  S(;eil  mißig  ftarfer  Salpeterfäure  mit  32  Steilen  gereinigtem 
SGBeingeitf  bebteut,  wobei  ber  SBeingeijl  Die  jerjtörenbe  Sinwirrang  öer 
Säure  auf  bie  ju  fdrbenben  Stoffe  oerr)inoert.  3«  bem  fcebrucfen  ber 
fdjafwollenen  £ifd)teppid)e  burd)  Kobeln  auf  uni  iÖlau,  ©run,  8d)flr» 
lad),  $>onceau  unb  Sd)war$  ot)ue  (Eampedje^olj  gefärbte  $.udjer  wirb 
bie  Salpeterfäure  in  faltetu  Stärfefleijrer  angerührt,  unb  bie  ftatbt 
auf  ben  aufgebrucfteu  Stellen  burd)  bie  Säure  in  Sttitanwenbung  wn 
S?i§e  jerflört,  an  beren  Stellen  fdjon  golbgclber  gigurenbrutf  jum 
Söorfdjein  fommt. 

Die  im  Jpanbel  oorfoiumenbe  Salpeterfäure  ifl  fer)r  oft  oerfälfty. 
Die  9Jerfdlfd)ung  mit  Scfywefelfdure  läßt  fid)  leicht  ermitteln,  menn 
tu  mit  oielem  SßÖojfer  oerbiinnter  Säure  faljfaure  Sbarptaufföfung  einen 
9?ieberfd)lag  oeranlaßt ;  mit  fdjwefelfaurem  Äali  i>erfälfd)te  baburd), 
baß  man  bie  Säure  einbampff,  monad)  bad  Sali  jurucfbleibt.  SD?it 
Saljfäure  ober  G&lor  oerfälfdjte  Salpeterfäure  wirb  burd)  Silberaaf- 
!öfung  getrübt. 

Die  in  ber  Drncf--  unb  gärbefunjt  ald  Sßafen  (S3ei$en)  aiufenb' 
baren  falpeterfauren  Sal&e  ftub:  bad  falpeterfaure  (Sifen,  äMei,  3iitn, 
Äupfer,  SSBidmutf)  unb  bie  falpeterfaure  $r)onerbe. 

SEBenn  Salpeterfäure  mit  Saljfäure  gemifdjt  wirb,  fo  jcrfefen 
fid)  bie  Säuren  felbf!  in  ber  Äälte  jum  Sfceil,  uno  ed  entließt  eine 
gelbrotjje  glüjfigfeit,  oie  früher  Äönigdwaffer  genannt  würbe, 
weil  fie  ben  Äönig  aller  99?etaUe,  bad  ©olD,  attfloft,  je£t  aber  me^r 
unter  bem  9?amen  Salpeterfaljfdure  befannt  tjt.  Die  3innauf' 
Iöfung  in  biefer  gemifdjten  Säure,  weldje  befonberd  jum  gärben  brt 
Sdjarladjd  in  ber  Sßollfärberet  ald  ©iubemittel  bed  9>igmeutd  ber  (Ed* 
cfyenille  oerwenbet  wirb,  ijt  aud)  unter  ber  Benennung  3tnnfompo' 
fition  unb  Sctjarlacfcfoinpofition  befannt. 

«öon  ber  Saljfäure. 
Die  Saljfäure,  £»brod)lorf äure,  SSBaffer jloff- 
cfttorfdure,  aucf)  Saljgeijr  genannt,  gehört  511  ben  SBajferjloff« 
fatiren,  unb  bejrer)t  nad)  oem  Volumen  aud  gleichen  £f)eilen  (E&tof 
unb  «Baflerftoff ,  ooer  aud  97,75  £r)lor  unb  2,75  SSBafferfroff  Sie  tfl 
ein  farbenlofed  ©ad,  riecht  unb  fd)iuecft  fauer,  erzeugt  mit  ber  Suft 
weiße  Dämpfe  unb  ocrlangt,  ald  tropfbare  glu)Tigfeit,  eine  angemejfene 
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Ouanfifdt  2Ba;1er.  Die  reine  flujftge  ©aljfdure  tjl  farbloö,  be(t(jt  eine 
fpejiftfdje  ^djwere  von  1,203  ober  22  bid  21  @rab  f&aume,  Hub  wirb 
fabrifmdßtg  bitrc^  3erfegung  be$  Äocfjfafjed,  vermittelt!  ^crjwofel* 
faure,  burd)  DejliUatioii  erhalten.  Die  int  JJanbel  gewöhn  (id)  vorfont« 
matte  @al$fdure  befifct  eine  gelbe  garbe,  weldje  entweder  von  ein  ive» 
nig  Sifen,  von  organifdjer  @ubjtan$  ober  von  (££for  ^errufyren  fantt. 
Die  ©egenwart  be$  (Sifend  ifc  feicfyt  $u  erfennen,  wenn  in  bie  verbunnte 
@dure  blaufaure  Äaliauflöfung  getröpfelt  nnb  ein  blauer  ittieberfdjta g 
(id)  bilbet  /  burd)  ©alluötinftur  wirb  fie  gefdjwdrjt.    SBenn  fie  mit 
@d)roefelfdure  verunreinigt  i(l/  beutet  biefed  bie  Starptauflöfung  an  $ 
mit  fcfywefeliger  <Sdure  verunreinigt  bringen  einige  ärnjtdlle  von  reu 
nem  3innfal$e  nad)  einiger  3eit  einen  braunen  Sflieberfcrjlag  frervor.  »et 
53or£anbenfein  von  fdjwefelfaurem  3?atron  ober  Äalf  bewirft  iBarpt- 
auflöfung  ebenfalls  einen  weißen  9?ieberfdjfag,  aud)  bleiben  biefe^alje 
beim  93erbampfen  ber  @dure  juruef. 

Da3  fal$faure  @a$  verbinbet  jidj  mit  ben  SDJefallornben  ju 
<X()lormetallen,  wobei  SBafler  frei  wirb,  iubem  ber  SÖSaiJerftoff  bed 
fal$fauren  ©afe$  (tcr)  mit  bem  ®atier|lojf  ber  Drpbe  verbinbet.  Die 
©aljfdure  löfet  verriebene  Metalle  auf,  bie  Auflösungen  befifcen  mei» 
ftend  bie  (Sigeufajaft ,  baß  fl«  anbern  93erbinbungeu  ben  0auer|loff 
ent$ie£cn,  unb  ba&er  gefärbte  @egenftänbe  weiß  machen,  wie  bat  fal$» 
faure  Binnorpbul,  bie  eifengelbe,  galludgraue,  manganbraune  unb 
mehrere  anbere  garben  $tt  jerjlören  vermag.  Außer  biefer  SBirfung, 
wovon  in  ber  3<wgbnicfcrei  ^dupg  ©ebraud)  gemacht  wirb,  werben  in 
ber  Drucf*  unb  gdrbefun|l  al$  $*afen  jur  (Entwidmung  unb  fcefeftigung 
bewarben,  unter  ben  fal$fauren  «Qerbinbungen,  ba$  faljfaure  einfadje 
unb  bovpelte  Gtylorjinn,  bad  <pinffaf$,  bad  fal$faure  Äupfer,  bad  falj-- 
faure  <£ifen,  bad  fal$faure  Mangan,  bie  fal$faure  S^onerbe  :c.  ver* 
tveubet,  unb  beim  9tefervebrucf  ftnben  bad  Onecffiiberfublimat  unb  bec 
fal$faure  3int  fcdujige  <öerwenbung. 

Söeim  3Meid)en  wirb  bie  @al$fdure  jur  DartfelTung  bed  (E^lord, 
unb  ftatt  ber  ®d)wefe(fdure  $u  ben  fauren  33feid)bdbern  verwenbet. 
SBenn  liquibe  conciiitrirte®al$fdure  mit  ©djwefelfdure  vermißt  wirb/ 
fo  wirb  biefelbe  von  ber  lejjtern  i&red  SBafierS  beraubt,  bie  Sempera« 
tur  er£ö£t  jid^,  ein  £$ei(  bed  wa(ferfloffd)lorfauren  ©afed  ge&t  verlo* 
reit,  unb  ed  entße&t  @cr>wefelfali  faure.  3inn  in  biefer  gemifö* 
teil  <£dure  aufgelöjl ,  bilbet  fd^wef elfal jfau re  3t«nauflö» 
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fung,  bie  nflcfj  Sßancroft  mit  einigen  organifcfyen  Pigmenten 
fcfyöne  tin  b  baurr^afte  garben  liefert. 

93on  ber  &  o&lenfdure. 

£>ie  &o$lenfdure  (Acide  carbonique)  iji  gasförmig,  oon 
fduerlicf)cm  ©efcfomacf  unb  etwas  jrecfyenbem  ©ernd),  befi(>t  ein  fpejip- 
fd)eö  @emid)t  oon  1,524,  unb  befielt  au$  27,63  £oj>fen|toff  unb  72,37 
©auerftoff.  @ie  bilbet  Die  ^öcf>|le  OjrnDationäjtufe  bed  Äo^lenftoffeö 
unb  tobtet,  für  fiel)  eingeatmet >  bie  ^r)tt%re ;  beim  2(uöat£raung6,pro* 
je&  wirb  fie  oon. ber  Punge  ausgeflogen.  iD?tt  ben  fcafen  oerbinbet  fi<$ 
Die  Äo^Ifitfäure  unb  bilbet  bie  Stoffe  ber  foblenfauren  £al$e,  j.  93. 
^Iciivciö /  Marmor,  ro^en  Äalf,  Äreibe,  ^>ottofci)e,  @oba  u.  f.  m. 
3ud)  in  ben  fünjilic^en  SMinerafmaffern  ift  fie  ;u  beren  (Erzeugung  ein 
bilbeubeö  2lgenö,  unb  bdd  ^robuft  ber  SSBeingd^rung ,  fo  wie  bie  ltr< 
facbe  bed  angenehm  priefeluben  ©efct)tnacf$  bediöierefl,  S^ompagnerd 
unb  mehrerer  anbern  gegorenen  glü)Tigfeiten.  @ie  finbet  ftcb  aud)  in 
allen  Brunnen-  unb  Ouellmafiern  vor,  unb  erteilt  biefen  ben  ange» 
ne&m  erfrifdjenben  ©ffcfymacf. 

Sörennenber  9>£o6p£or,  ®cf>mefel  unb  anbere  btennenbe  Äörper 
erlösen  im  fo^enfauren  ©afe  augenblkflid).  Obgleid)  bie  Äofclenfäure 
feine  birefte  <8ermenbung  in  ber  £)rucf;  unb  ftdrbefunjr  finbet,  übt  fie 
botfj  bei  oiden  Arbeiten,  oerntöge  i^rer  Stnwirfung  auf  bie  atntofp&drt* 
fd)e  Cuft,  unb  biird)  bie  flnmenbung  ber  Äojjlenfdure  enr()a(tcnbeii 
^al^en  einen  (Siufluß  babei  au£. 

93 on  ber  H rfeni f fd u re. 

£>ie  ?l  rfeni  ffdure  (Acide  arseuique)  beilebt  au$  65,30 
?lrfenifmetall  unb  87,70  £auer|loff.  3  m  concentrirten  3u|lanbe  ift  fie 
fejt,  weiß,  fall  geru<()loö/  anfangd  fa|l  gefd)  maef  lod,  bann  aber  fefcr 
dfcenb  unb  fauer,  an  ber  Cuft  jerfliefjbar,  unb  in  7»  Ztjtil  Faltern  3Baf« 
fer  auflödlicf).  @ie  ifi  ein  fe^r  ^eftiged  ©ift,  unb  wirb  auo*  bem  mei» 
fien  2lrfenif  (arfeniger  €>dure)  mit  ©alpeterfdure,  aud)  tSalpeterfalj« 
fdure  bebanbelt,  ermatten,  wenn  puloerifirter  meißer  2trfenif  mit  bem 
gleichen  ©ewiefct  ^Baffer  übergoren,  bad  ©emifd)  jum  @ieben  er^ifct, 
unb  in  fiemen  Portionen  fo  lauge  ^alpeterfdure  £in$ugefe|3t  wirb,  afd 
ftd)  nod)  rot^e  2)dmpfe  bilben.  Sin  3ufa|*  oon  £al$fäure  jum  iffiajjer 
be|d)(euiiigt  bie  Umwanblung  fe&r.  SGBenn  (S^lorgad  in  SSBajfer  einge* 
rührten  weißen  Arfenif  geleitet  wirb,  entließt  ebenfalls  Ärfeniffdure. 
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3«  ben  2>rucf--  unb  Sdrbereien  wirb  bte  Tfrferitffdiire  nur  in  53er* 
binbung  mit  üttetallo.rpbrn ,  $.  arfenicirten  Äupferammoniumd,  für 
Kupfergrün  :c,  unb  alä  arfeniffaure  Sbonerbe  £in  unb  mietet  ald 
U3afi$  ($ei$e)  für  Pigmente  oerwenbet.  Unter  ben  arfeniffauren  ®af» 
jen  bietet  baä  arfeniffaure  Äali  ein  trefffict)e$  2lgen8  für  «Heferuepaflen 
in  ber  3'»gbrueftrfi  bor. 

Sie  arfenigte  &dure  (weif er  Tlrfenif),  wirb  $ur  ftdl« 
lung  be0  grünen  (E^romoröbä  au0  bem  boppeldjromfaurenÄali  benujjt, 
weldjeö  nacr^er  in  £al$fdure  aufgelofl  unb  burd)  Sali  iwutralifirt  eine 
fcf)6ne  unb  bauer^afte  cforomgrüne  garbe ,  bad  fogenannte  ^eegrün, 
für  bie  3eugbrucferei  liefert. 

93on  ber  (Efcromfdure. 

£>ie  (££romfdure  (Acide  chromique)  erfcfteint  in  jinnober» 
retten  feinen  wollenen  Ärpftallcn,  ifl  gerud)lo$,  fömeeft  febr  fdjarf 
fauer,  r)tuter^er  $ufammen$ifbcnb,  jerfliejjt  an  ber  ?uft,  löfet  ficf)  feiert 
in  SCBajffr  auf,  unb  gibt  an  orpbirbare  &ubfran$en  feidjt  Sauerftojf 
ab,  woburd)  fie  in  Ojrnbul  umgeändert  wirb.  9D?it  ben  weiften  SQ?etall* 
ojrtyben  gewährt  fie  fdjöne  farbige  9?ieberfd)ldge  £>ie  G^romfdure  be» 
fte£t  aud  54  (££rom  unb  46  ^anerfloff,  unb  wirb  für  fict)  inber£>rucf* 
unb  gdrbefunjt  nid)t,  wo&l  ober  in  QSerbinbung  mit  alfalifcr;en  £al» 
jen  fidufig  angewenbet.  £>ie  93<rbinbungen  bfrfelben  mit  onbern  Äör* 
pern  werben  wir  beider  IDarftellung  ber  wfd)kbcnen  Gtyremfarben  in 
einem  2lbfd)nitte  nd£er  fennen  fernen. 

93  o n  ber  9P£o$p£orfdure. 

£ie  $>$o$p£orfdure  (Acide  phosphorique)  befielt  au6 
44  9>fcodp£or  unb  56  ^aiierftcff.  @te  ijt  farbfaö,  befi^t  feinen  ®erucf>, 
fdjmecft  fe&r  flarf  fouer  unb  ijr  in  SGBaff«  leicht  auflöelicb.  2>ie  rein« 
troefene  wojferfreie  9>$o6p&orfdure  wirb  buref)  QSerbrennen  beö  9>£o0* 
p$or$  erholten.  2)ie  wa jfer&altige  €dure  burd)  <£&oöp&or  unb  <Ealpe* 
terfdure,  ober  aud)  burd)  $>£o$p£or,  ben  man  an  fül  Icr  feuchter  ?uft 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  ojrpbiren  (aß t ,  wo  er  $ulefct  burd>  me£r 
Aufnahme  von  ^auerjlojf  in  9^oep$erfdure  übergf&t, 

3n  ber  3?wa,bruefcrei  wenbet  man  tie  9P&o$p£orfdnre  ^iti  unb 
wieber  für  ben  (Enleoagebrucf  an,  um  mit  ^pflanjenpigmenten  gefärbte 
gelbe  unb  oltoen  Stöben  blau  $u  d&en.  Unter  ben  p£o$p£orfauren  £al* 
jen  ifl  baö  p£oöp$orfau  rettatron  uub  ber  p&oöp&orfaure 


Digitized  by  Google 


Ä  a  ff  feit  rlntgcn  3ar)ren  alö  ein  (Srfa(jmittel  für  ben  Äu$fof$  in  beit 
£attunbrucfereieu ,  nun  £ur;fot£en  ber  SBaare,  in  «öorfcfylag  gebradjt 
worben,  unb  wirb  in  einigen  Säubern,  wo  Langel  an  £ufcfot£  oor* 
fransen  ,  ftatt  bejfen  oerwenbet. 

53 on  ber  fclaufdure. 

2>ie  SÖlaufa  ure,  ipobroenaufdure,  lauft  off--  ober 
Gnangad  ifl  eine  farblofe,  tropfbare  gliiifigfrit  von  fe&r  bitterman* 
Delartigcm  ©erud),  anfangt  erfrifdjenben ,  nad)fcer  brennenben  G5e* 
fdjmacf ,  1111b  $öd)fr  giftig,  fo,  bajj  fie  fall  augenblicflid)  töotet.  <£ie 
tft  flüchtig  unb  fa)on  i&r  ®erud)  fanu  bie  iibelfren  folgen  buref)  €inat$meit 
f>erbcifiir)ren.  X>ie  ^3(aufdnre  befielt  iu  100  Reiten  atid  51  85  <£ticfftoff, 
44,45  Äor;lenjtoff  unb  3,70  SSBajTerjloff  %m  reinen  3"ftanbe  erfdjeint  fte 
in  (Baöform  ,  fami  aber  aud)  an  2Ba}Jer ,  nod)  bejfer  aber  an  2ttf o^of 
gebunben  werben.  £ie  fommt  mit  ättyerifdjen  Ofen  uerbunbeu  in  allen 
^flait jen teilen  vor,  welche  wie  bittere  9)?aubeln  riechen  nnb  fd)mecfen. 
Wit  (Sifen  oerbunben  bilbet  fie  baö  blaufaure  (Sifen  (S3erlinerbfau), 
mit  Äupfer  ipataVtöbratm,  mit  3inn  baö  blaufaure  3i"n,  mit  Äali 
baö  blanfaure  (Sifenfali  (iölutlaugenfalj,  Gpaneifenfalium). 

3n  bem  Kapitel  »über  blanfaure  QSerbinbungen«  werben  wir  bie 
93erwenbuug  ber  (Spanoerbinbungen  nnb  Sarflellung  ber  Sarben  ba- 
mit  in  ber  2)rucf-  unb  ftdrbefunft  genau  fennen  lernen. 

<8on  ber  2>d)\\> efefwafferftofffdure. 

£ie  0  et)  wefe  Iwa  ff  er  jlofffd  u  re,  Jp  pb  r  0 t£  i  011  f  a  u  r  e, 
welche  auö  einer  3ufammenfe{3ung  auö  94/155  ©djwefel  unb  5,845 
SEßafferftojf  beilegt,  ijt  eine  2Ba(ferfto|f|aure,  welche  bei  gemö&nlidKr 
Temperatur  unb  2)rucf  gasförmig  ijh  0ie  erferjeiut  farbfoö  unb  oou 
unerträglichem  Öerud)  unb  ©efdjmacf  nad)  faulen  (Siern.  2>aö  @aö 
löfet  ftd)  in  foltern  ^Baffer  auf,  unb  flellt  t>amit  bie  Iiquibe  ®cr;wefe(* 
wajferitojfjaure  bar,  bie  baö  fafmuöpopier  rottet,  unb  bie  (Eigenfdjafc 
befitjt,  baö  ©olb  aud  feinen  Auflösungen  metaliifcf)  nieber$ufd)lagen, 
aud)  jerfefct  eö  fafl  alle  meta(lifd)en  fluflöfungen,  unb  fd)ldgt  bie  *D?e* 
talle  alö  @a)wefelmetalle  nun  £(>eil  fdjwar$  ofrer  braun  gefdrbt  nieber. 
?luf  biefegigenfdjaft  grünoet  fid)  baö  ©erfahren  ber  (Sngldnberin  grau 
gul^am,  metallifd)eö  @olb  auf  baumwollen--  unb  Ceinengeweben 
ju  befeiligen.  2>aö  Scrjwefelwafferjioffgaö  oerbrennt  mit  blaßblauer 
Klamm?/  ijt  aber  511m  Sinat^men  gan$  untauglidj.  (£ö  wirb  bura) 
<£)lor  jerfcjjt  und  babura)  am  leicrjteften  unfcfcdblicf)  gemacr/t. 
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SÖei  ber  £ar|tetlung  entwtcfeft  man  ba$  ©ctyweferwafferfroffgad 
aud  ^cfjwefeleifen  unb  verblümter  @d)wefeffdure  £)a$  •Scfywefefeifen 
hierfür  wirb  erwarten,  wenn  man  auf  weißglü&enbe6  <£ifen  <2d>wefel 
wirft.  <£$  wirb  gepuffert  in  eine  Sntbinbimgöflofcfje  gegeben/  unb  mit 
2  biö  3  Reifen  SBBajfer  verbülinter  Satire  übergojfen.  £>urd)  bie  Sin* 
wirfung  be$  ©cfcwefefeifenö  auf  bdd  SÖaffer,  unter  Vermittlung  ber 
^djwefelfdure,  erfolgt  eine  gegenfeitige  Verlegung,  ed  bilbet  fid)  (Sifen* 
ojrpbul,  wela)e$  fid)  mit  fcer  ®dure  verbinbet,  unb  £d)weferwa|7erfrojf* 
ga$  wirb  frei,  weldjeö  in  2ßajfer  aufgefangen  bie  flüjjige  @c^wefe(-- 
wajferftofffdure  barjletlt. 

93  on  ber  (Sffigfäure. 

Sie  Sffigfdure  (Acide  aceiique),  welche  in  ifcrer  Söerbin- 
fcung  mit  SWetalloipben  unb  ber££onerbe  bie  wirfjtigjren  SÖeijen  (Mor- 
dant)  für  bie  £>rucf--  unb  gdrbefunji  liefert,  beilegt  in  waffc rfreiem 
Sujianbe  au$  47,16  Äo^enftoff ,  5/85  2BajT"froff  unb  46,99  <3auer< 
ftoff.  ®i*  wirb  am  befien  burd)  3^rfe^ung  be$  SMeijucferd  mitteljl 
^djwefetfdure  erhalten,  wenn  man  2'/^  Steife  concentrirte  ^c&wefel' 
fdure  mit  4  ^^eileu  SGBaffer  verblümt  in  einen  gehörig  langen  Kolben 
mit  ipelm  verfemen  bringt,  bann  8  Steile  2Mei$ucfer  &in$ugibt/  unb 
bei  gelinber  SBdrme  im  ©anbbabe  2  Sage  bigerirt,  bann  betfiUirf, 
unb  fcaö  2>ejUUar  ofterd  auf  feinen  ®e£alt  an  ©djwefelfdnre  prüft. 
Huf  biefe  SBeife  erhalt  man  fajl  baö  ganje  Ouantum  ber  beftiUirieit 
^äure  frei  von  ©djwefelfdure.  £>ie  te£te  Portion,  weldje  fdjwefefige 
S  nitre  enthalt,  läßt  man  einige  3"t  nitt  ber  Cuft  in  &erüj)rung,  wo« 
fcurd)  ficf>  jene  @dure  in  <2>($wefelfdure  verwaitbett,  unb  fejjt  jte  bann 
bei  einer  neuen  2>e|1ilIation  tyinju.  £ie  fo  gewonnene  <5ffigfdure  befijjt 
ein  fpejififdjed  ©ewic^t  von  1/035  bid  1/045,  unb  2  Steile  bavon  neu* 
tralifiren  1  %fyeil  troefeneö  fo&fenfaured  Äafi. 

gürben  tedmifdjen  ©ebrattcf)  faun  man  |td)  eine  (Sjfigfdure  o£ne- 
Sd)Ieimt£eife  auf  folgenbe  3rt  verfertigen :  20  ^funb  23feiiucfer  wer* 
ben  in  30  SÜ7a@ ^Baffer  aufgefdjr,  bie  fluflofung  (jalb  erfalten  gefallen; 
jeßt  bringt  man  nad)  unb  nad)  12  ^fnnb  engh'fdje  (Sdjwefelfdure  in 
15  ^funb  SEBaffer,  laßt  ed  erfalten  unb  gibt  von  (er  verblümten  (£dur* 
uuter  gutem  SKü^reu  fo  lange  jur  &letmcferatiflöfimg  £in$u,  bid  biefe 
$erfe(jt  unb  fein  meijjer  9?ieberfd)fag  me£r  gebübet  wirb.  3u  (Snbe  ber 
Operation  muß  vorfid)tig  $ugegojfen  werben,  ^>anüt  bie  onögefcfyiebene. 
(Etfigfdure  mit  feiner  freien  £d;wefelfdure  verunreinigt  wirb,  unb  eben 
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fo  wenig  aud)  uujerfe^er  ÜMei&ucfer  vor^anben  ifh  €07on  rührt  nun 
allee»  wd^renb  2  Sage  öfferö  gut  burdjeinanber,  becft  uad)  jebem 
2tufrü&ren  wieder  gut  $11,  läßt  ba6  ©anje  per)  abpellen,  uio  füllt 
Jernad)  Me  £elle  (Sffigfdure  auf  ftlafcben,  weldje  gut  verforft  werben. 
£en  4*obenfa&  füßt  man  mit  SBaffer  gut  aud,  unb  verweiltet  bie  ab* 
gefldrte  glüffigfeit  ald  fdjwac&e  Gjfigfdure.  2>er  au6gefü|jte  »obenfafe, 
welker  fdjwefelfaured  fclei  ijt,  fann  in  ber  3eugbrucftrei  für  d)rom* 
gelbe  unb  ebromorange  garben  btnu(*t  werben. 

Die  Sjfigfdure  finbet  fid)  mit  ®d)(eimt£>eifen  unb  anbern  ^ub* 
flanken  vergefellfd)aftet  im  SÖBein-,  Söier--,  grud)t--  unb  $8rauntweinef)ig 
retd)(id)  vor/  unb  wirb  afö  foldje  in  ber  2)rucf*  unb  gdrbefunft  häufig 
verwenbet.  Um  ben  (Sjfig  für  mandje  Arbeiten  reiner  511  erhalten,  ttu* 
ttnvirft  man  i&n  einer  Seftillation  in  fupfernen  Olafen  mit  jinnernem 
Jpelm  unb  Äühlapparat,  mit  3ufa^  von  bid  7»0  aufgeglühter  grob 
gepulverter  spoltfofyle  fe^r  verfidjtig.  Sin  foldjer  gereinigter  Sffig  wirb 
befrillirfer  Sffig  genannt,  unb  {teilt  eine  farbfofe  angenehm  rie* 
d)eube  unb  fauer  fdjmecfenbe  glü)Tigfeit  von  1,01 0  bis  1,015  fpe$iftfd)em 
©ewidjte  bar,  wovon  18  biö  20  ZfytiU  einen  $£eit  troefened  reinfleS 
fo^lenfaured  Äali  neutralifimi. 

Jpduftg  wirb  ber  fäufliebe  SiTig,  um  i&n  (idrfer  unb  faurer  ju  nu« 
eben,  mit  ^djwefelfdure  verfallt  angetroffen,  weld)efl  für  mehrere 
Swecfe  in  bergdrberei  nadjtheiligeSBirfungen  hervorbringen  fann.  (Sin 
mit  0d)wc felfdure  verfdlfd)ter  (Sjfig  laßt  jid)  !eid)t  burcr)  iöarntauflö-- 
fung  prüfen,  bie  einen  beträchtlichen  weißen  D?teberfd)(ag  hervorbringt. 
2)a  jebod)  ber  SBeineffig  etwaö  fd)wef*lfaure$£ali  enthalt,  fo  gibt  felbjl 
reiner  (Ejfig  einen  geringen  9f?ieberfd)lag  burcr)  SÖarptauflöfung.  £>ie 
$>eimifer)ungen  von  SÖlei-,  Sifen-  ober  Äupferornb  werben  burcr)  0er) we< 
fetwafferftoffga«,  (Sifencnanfalium  u.  f.  w.  entbeeft. 

Unter  allen  fauren  93erbinbungen  fpielen  bie  effigfauren  in  ber 
£>rncf«  unb  gärbefunfr  ald  a?eijen  (Mordant)  fcie  wicr)tig|!e SKoUe,  weil 
fie  bie  £dure  lotfer  gebunben  entgolten ,  unb  ba&er  Uity  fahren  laf» 
fen,  woturdj  bie  8?afen  fid)  mit  ber  baumwollen*,  deinen-,  Reiben* 
unb  £cbafivo!ienfafer  um  fo  inniger  verbinben  fonnen,  wie  biefe*  bad 
efigfaure  Sifen ,  bie  ejfigfaure  &hcn*r0f  Ul,&  wrt*  anbere  mehr  am 
beutlicbfren  $eigen. 

$ie  £ol$effigfäure,  Jpoljfdure,  ifl  im  reinen  Bujianbe 
mit  ber  (Sffiglaure  ganj  übercinflimmenb.  2110  ro£e  £ol$fäure  mit 
empi;reiuniitifcr,fmDle($h«r)  «nb  vielem  SGBaffer  mbunben  wirb  fie 
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im  eigend  bafur  erbauten  ©erfojluiigdojvii,  bei  Sheerfc&wererei  unb  bei 
ber  ^otjoerfohlung  iit  5Sßi(bern  a(6  brenzlige  i^o^faure  ober  fogruann- 
ted  99?eiferwa|Ter  gewonnen.  ?lUe  £ol$arten/  befoiiv>erö\  harte,  liefern 
btefelbe. 

Tie  Joljfanreii  «öerbinbungen ,  unter  welchen  oorjüglicfc  bad 
breii£lt$  ^ofifaure  (Sifen,  bann  bie  $ol$faure  Sfyoiv 
erbe^  bad  ^oljfaure  951  ei,  ber  ^ol^faure  Äalf  u.  f.  u>.  in 
ber  £>rucf-  unb  ^drbefunft  eine  wichtige  SloUe  einnehmen ,  (jabe  idj)  in 
©euffdjtanb  juerft  in'0  gewerbtbatige  5 eben  eingeführt  unb  eine  Bbhanb* 
lung  barüber  tut  9.  SBanbe  beö  @cfcwe  ig  gerben  »Sournalö  für 
(SJemie  unb  ^p(if,«  1809,  niedergelegt. 

2>ie  reine  <£|Tigfdure  oon  7—8  @rab  ©tdrfe  an  SÖaitmc'd 
Xreometer/  wie  man  fte  h««fid  im  3eugbrucfe  oersvenbet,  wirb  an3  beut 
rohen  emppreumatifdjen  Jpoljejfig  auf  folgenbe  "21  rt  barg^tfellt:  3"  bie 
rohe  ipof^fdnre  wirb  bei  gewöhnlicher  Temperatur  fo  ^reitepufoer 
eingerührt/  al$  fte  $u  $erfe(jen  oermag ,  loobei  ficfy  ein  fdjiodrjlicfcer 
^c$aum  bilbet,  Der  forgfdltig  weggenommen  wirb.  Die  Sdiffigfeit  wirb 
jejjt  in'd  Äodjen  gebraut,  unb  oollfommen  mit  gelöstem  Äalf  gefdttigt. 
Sftan  fe&t  jefct  eine  geborige  Sttenge  fdjwefelfaured  Patron  $u,  woburcfj 
ficfc  auflMidje«  effigfaured  «Natron  unb  fdjwefelfaurer  Äalf,  welker 
beim  Jttieberfallen  mehr  ober  weniger  &$eer  mit  fiel)  nimmt,  bitixt,  unb 
nacfybem  ftd>  ber  fdjwefelfaure  Äalf  gan$  ju  ©ot>en  gefegt,  gießt  man 
baö  ejfigfanre  SHatron  ab,  bampft  ed  bid  jura  ®aljh<Sutd)en  ein 
unb  bringt  eö  burd)  ?lbfühlen  jum  Äroitallifiren.  Die  erhaltenen  &ro* 
ftalle  finb  fe^r  unrein  unb  burd)  eine  Üttenge  fcf)U>ar$  gefärbt. 

Öie  werben  getroefnet,  neuerbingd  in  SBaffer  aufgelöjt  unb  wieder« 
Jolt  fo  lange  frojtaUiftrt,  bid  fie  rein  erfd>einen.  Dttr<$  baS  öftere 
2fttfI6fen  unb  ÄrofiaUipren  oerfohlen  fidj  bad  Dl  unb  ber  tyett ,  unb 
man  erhalt  ba3  effigfaure  Patron  für  bie  3erfe(jung  burd>  ©djwefel* 
fdure  hinlänglich  rein. 

2>»e  ejfigfauren  IHatronfrpjtaOe  werben  nun  in  wenig  äBatfer 
aufgelöjt ,  unb  burd)  eine  beftimmte  ü)?enge  ©djwefelfdure  $erfe£t/  wo* 
bei  fid)  fd)wefe(faured  Patron  bilbet/  weldjed  in  ber  Ädtte  beinahe 
ganj  (eran6  frnjtanijirt,  unb  bie  jurücfbleibenbe  Sffigfäure  fld)  in 
ber  giüjfigfeit  beftnbet,  weldje  abgegojfen  unb  in  gfdfernen  ober  oer- 
ginnten  fupfernen  ©efdgen  bejtitlirt  in  irbenen  Vorlagen  aufgefan-- 
gen  wirb. 

i.  5 
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93on  ber  ©et nfteinfdure. 

£ie  SSSetn  jlrt  itfati  re  (Acide  tartarique) ,  welche  fabrifmd* 
fHg  and  bem  gereinigten  SBeinftein  burcfc  3erlegung  mit  £d)wefelfdure 
bereitet  wirb ,  erfdjeint  in  farblofen,  geruaVofen,  burcr;fid)tigen ,  lufr« 
beftdnbt'gen,  f^r  faticr  fdjmecfenben  fi^öfeitigen  Raulen  ober  ScMdttern 
oon  1,59  bid  1  75  fpejififrfjem  ©ewicftte.  %m  wafferfmen  3"l^önbe  be-- 
flefct  fie  auö  36,8060  Äo&lenfloff,  3,0045  ©afferjtoff  unb  60,1895 
©auerftoff.  £>ie  ©einfteinfdure  löfet  (ich  in  mittlerer  Temperatur  in 
2  feilen  SBafler  auf;  fodjen&eö  ©ajjer  Idfet  gleiche %1)<iU  bavon  auf; 
bie  wäfferige  Huflofung  fcfcimmelt  leiert  an  ber  Cuft  unb  ge&t  in  Sffig 
über.  Hud)  ber  SBeingeijt  löjt  fie  auf.  2)urd)  Äodjen  mit  £afpeterfdiire 
wirb  fte  in  3ueferfdure,  unb  bu  rdjSrjMjjen  mit  Äali  ober  Patron  burefc 
concentrirte  edjwefelfdnre  in  (Sffigfdure,  burd)  ©d^roefelfdure  Unb 
SÖraiiiitfein  in  ?(meif/nfdure  perwanbett. 

2>ie  SEBctiifreinfoure  oerbiubet  fiel)  mit  ben  90?etallornben  unb  an* 
bern  Körpern  ju  wein fieinfau ren  &al&en,  unter  welchen  ba$  gereinigte 
weinßeinfaure  Äali  (Oemor  taitmi)  in  ber  @d)afwoUfdrberei  ben 
wichtigen  $>lafc  einnimmt.  2>ie  ©einfleinfdure  felbjt  ftnbet  in  ber 
Färberei  (in  unb  wieber  flnwenbung,  fo  $.  Sfc.  beim  SHofafdtben  mit 
<£af!or.  3n  ber  3^«gbrucferei  bietet  (le  ein  wirfungdooHe*  Wittel  ßUf 
ben  weißen  Ufr  ober  (Snfeoagebrucf  bar.  i 

Sur  einige  tedjnifcf;e  Arbeiten  fann  fte  im  Tiquiben ,  ntd>t  reinen 
3uftaube  »erwenbet  werben,  wenn  man  $Beinjtein  mit  oerbiinuter 
©cljwefelfdure  focht,  unb  bie  Sfüjjigfeit  burchfiftrirt. 

93on  ber  3  ueferfdu  re. 

2>ie  3«cferfdure,  ©auerf  leef  dure,  auch  Djralfdure 
(Acidc  oxalique)  genannt,  befreit  au$  einer  3"fommenfejjung  von 
85,76  Äofcleiiftoff  unb  66,24  eauerfloff.  <£ie  frpfraUiftrt  in  »ierfeitu 
gen,  farbenfofen,  burchjlchtigen  unb  an  ber  ©pijje  mit  jwei  ftldchen 
jugefpi&ten  $ri$men,  ^at  einen  fe£r  fauren  ©efdjmacf  unb  ein  fpejifi» 
fdjed  Öewich*  oon  1,507.  Sie  Ioft  ftcr)  in  gleichen  feilen  fochenbem 
SJBajfer  unb  in  $wei  feilen  f altem  bei  gewöhnlicher  Temperatur  auf;  er- 
{>i^t  fdjmiljt  fie,  verflüchtigt  ftd)  unb  wirb  jerfefct;  auch  £eifje  con* 
centrirte  ©chwefelfdure  jerfegt  fie. 

£>ie  ©auerffeefdure  befl&t  unter  allen  organifchen  ©duren  $u  ben 
fcafen  bie  fldrfjte  ^envflnHfchflf*  /  unb  ubertrifft  in  biefer  »e$ie£ung 
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fogar  mehrere  unorganifc&eeduren,  felbfl  gäjweferfdure,  inbem  jie  «in« 
Huflöfung  »an  fcbwefelfaurem  Äalf  jerlegt. 

3)?an  fann  fie  au«  allen  organifcf)en  Äorpern  buref)  »e&anbeirt 
mit@alpeferfdur*  Darjiellen.  gabrifmäßig  wirb  fie  am  fcdufigjten  buref) 
3urfer  unb  ©aipeterfdure  bereitet,  wenn  1  £&eif  3urfer  mit  5—6  ©e< 
wid)t«t£eilen  ®afpeterfdure  von  22  ©rab  Raunte  be^anDelt  Werberi; 
Sbei  ber  Bereitung  tjeüt  man  bie  @dure  in  3  Steile  ab,  unb  faßt  fie 
naefc  unb  naefc,  ungefähr  eine  @tunDe  laug,  auf  ben  Surfer  wirfen. 
SSBeuu  fidj  bei  einer  gefinben  (Erwärmung  feine  rotten  Ddmpfe  me$e 
entwirfein,  fo  bampft  man  Die  Slüjfigfm  bi«  jur  ^prupfenptfenj  ein/ 
unb  gießt  fie  bann  in  eine  irDene  §djuffel,  wo  bie  @dure  beim  abfu> 
len  frojlaüifirt.  $ie  Mutterlauge  wirb  abgegeben  ,  bie  Ärnjtalle  auf 
angeleimtem  Rapiere  abgewogen,  fobann  in  DejiiUirteiu  ^Baffer  wie» 
ber  aufgelojt ;  um  fie  gan$  frei  oon  Calpeterfdure  ju  machen ,  bampft 
man  wieber  Inngfom  ab,  unb  (dßt  bie  &dure  wieber  frpfraUtfiren.  J)ie 
3urferfdure  fann  aud)  au«  bera  im  #anDel  oorfommenben  gauerfleei 
falje  gefdjieben  werben. 

Sie  3urferfdure  wirb  fowojl  für  |tcf),  al«  ein  £ali  gebunben,al« 
faure«  fauerfleefaure«  Sali  (2auerfieefafj/  Äfeefali)  in  ber  3eugbru* 
eferei  für  Den  weißen  3£<  ober  (Sufeoagebrurf  oerwenbet;  aud)  Dient  bie 
<&dure  al«  Reinigungsmittel  für  einige  organifc^e  <pigmentDefofte,  unb 
al«  3«fafr  jur  So^eniUe  bei  ben  Tlpplifation«.  unb  Sampffarben. 

93 o n  ber  Ctitronenfdure. 

Sie  (Sitronenfdure  (Acidecitrique),  weiche  in  berGitrone, 
Orange  unb  in  oielen  anberu  grüßten  unb  &eerfdften  enthalten  ijr, 
befielt  in  rein  frifralliniföem  3"jtanbe  au«  41,49  äo^lenftoff  3,48  SBaf« 
ferjtoff  unb  55,08  gauerfloff.  @ie  bilbet  farblofe,  burcbjicbtige,  rjfoitf* 
boifdje,  oierfeittge  Raulen,  oon  jlarf  faurem  ©efdjmarf,  welche  an  ber 
Cuft  oerwittern,  0  ^rojent  ÖBafler  oerlieren  unb  in  eineu  weißen 
@taub  verfallen.  2>ie  Ärnjlalle  Ufen  fict)  in  3/4  Steile  faltem ,  unb  '/a 
$£eil  fod)enbem  SGBafier,  aua>  in  SÖeingeijt  auf,  werDen  Durcr)  concen* 
trirfe  ®d)wefelfdure  in  (Sjfigfdure,  Durd)  wenig  galpeterfdure  in  ber 
©arme  in  3urferfdure  oerwanbelt, 

gabrifmdßig  wirb  Die  f rpflaUtftrie  Gitronenfdflre  meifi  du«  bera 
@afte  berSitrouen  unb  Orangen  bargejtellt,  oon  weldjen  160  $funb 
®aft  ungefähr  10  $>funb  frnflaUiflrte  reine  weiße  Gitronenfdure  ge* 
ben.   3ur  Bereitung  berfelben  wirb  bie  &äure  au«  beut  0afte  an« 
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£a(f  gebunben,  ter  erhaltene  citroncnfaure  ÄaTf  burdj  ®cf>wefclfdure 
gorlegt  /  »ni>  burct;  äbbampfen  unb  2iu$frn|lallijtren  bie  (Zitronen* 
fdnre  gewonnen. 

3mi?anbel  wirb  fit  öfrerd  mit  S£Beinfletufdure  oerfdlfcrjt  angetroffen/ 
weld>ee)  man  an  ber  Ärpftallform  erfennt, inbem  (Eitronenfdure  in@äu- 
Ien,  SQBeinjieinfdure  hingegen  in  »Idfrdjen  unb  Safein  erfdjeint.  «Sine 
folcf>e  <ßerfalfcf)ung  faßt  fict>  and)  burct;  Salfwaffer  leictjt  ermitteln, 
wenn  baflfelbe  in  ber  ^ufldfu  119  einen  SWieberfd)lag  oerurfad)t,  ober 
burct)  fo^lenfaureä  Äali,  weldjed  einen  frnfialliuifd)  tornigen  Olieoer* 
fd^fag  £eroorbrin<jt,  wenn  SBeiujteinfdure  oor^anbeu  ijt. 

3m  reinen  frnjtallinifdjen  3ujtanbe  wirb  bie  (£ttronenfdure,tyreö 
$o£en  $>reifed  wegen,  feiten  in  ber  gdrberei  oerwenbet,  wo£l  aber  ald 
fduflidjer  Gitrouenfaft,  ber  ald  Jpanbelöartifel  and  Italien,  namentlid} 
Sriejt,  bejogen ,  unb  in  ber  3eugbrucferei  überaus  £dufig  für  ten  wei» 
fjen  Äfc  ober  (Snlevagebrucf  oerwenbet  wirb.  (£r  wirb  unter  bem  unei* 
gentltctjeu  tarnen  C  i  m  0  n  i  e  n  f a  f  t  belogen,  unb  fommt  eingedampft 
feit  einigen  Söhren  in  einer  ©tdrfe  oon  28  bie)  30  ©rab  ttaunte  im 
Raubet  vor.  ©er  gabrifant  £at  eö  ba&er  nad)  (Srmejfen  ber  fflerwn* 
bung  biefeö  9>robuftd  gan$  in  feiner  ©eivalt,  burct;  <8erfe£ung  mit 
SÖ3a|f*r  jeben  beliebigen  ©rab  ber  @tdrfe  fici>  leicht  felbjt  $u  oerfdjaffen. 

gur  bie  £arjtetlung  bed  reinen  rotten  garbeftoffe)  beä  ©jfflcrd, 
unter  bem  {Rainen  Rose  vcgetal  befannt,  wirb  baö  (Eart^amin  aud 
ber  alfalifdjen  9>igmentauflöfung  burd)  frifet)  gepreßten  (Ettroneufaft 
gefallt. 

S3on  ber  ©allu  öfdu  r  e  unb  ber  ©erbfdure. 

£>ie  ©alluöfdure  (Acidogaliiqae)  unb  bie  ©erbfdure, 
duet)  ©erbjloff  (Tannin)  genannt,  finden  ftcf>  in  allen  abflringt« 
renben  ^Pflanjen  me&r  ober  weniger  reidjlict;  oor. 

3n  ber  gdrberei  nehmen  beibe  eine  wichtige  Ofolle  ein,  welcjed 
befonberd  bei  ben  fa£l»  ober  falbfdrbenben  Pigmenten  ber  gall  ijl 
£>ie  ©erbfdure  i(t  ben  meijteu  gellen,  reinen  Sarben  &tnberlid>,  un& 
muß  ba^er  tu  ben  ^igmenlauc^ugen,  welche  biefelbe  enthalten,  jtivor 
auögefcfcieben  werben,  et)e  ber  garbeprojeß  beginnt,  wie  biefee)  5. 
jur  @rreict)ung  eineö  frönen  unb  gldnjenben  ©elbed  beim  gärben  mit 
ber  öuercitronrinbe  unb  ©elbfcolj  ber  gatl  ift.  gur  fatale  unb  bunfle 
garben  hingegen  tragt  bie  ©erbfdure  jnrSntwicflung  unb  fcefefifcjiuuj 
Derfelben  wefentlict)  bei. 
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X>ie  ©atfuöfaure  unb  ©erbfdure  befifteu  eine  große  33erwanbt* 
fcfjaft  $u  gewiflen  garbftoffen  «"b  ben  3r»ge»>  fie  fi«b  ba&er  fdb'g/  bi* 
garben  mit  mrfcr  ober  weniger  .(paltbarfeit  auf  best  ledern  ja  erjeu» 
gen;  aud)  $erfejjen  fie  eine  grojje  fln$ar;l  Der  ©aljaufldfungen ,  unb 
verbinben  jtcf)  nad)  befiimmtenSSerwanbtfdjaftagefejjen  mit  ben  detail; 
oroben,  woburd;  faltbare  garben  erzeugt  werben.  ®o  bilbet  $.  S£.  ein 
©addpfefbefoft,  welcher  aufl  ©allnäfaure,  gelbem  garbeftojf  unb  ©erb* 
fdure  befreit/,  wenn  er  mit  ber  ?luflöfung  eiued  (Sifenorpbfafjefl  jufam- 
mengebrad)t  wirb,  eine  *8erbinbung  von  ©alluofdurr,  ©erbfdure,  gef« 
bem  Pigment  unb  ßifenojrnb,  welche  faltbare«  @cr)war$  barflellt. 

€in  ?lbfub  von  ©alldpfeln  bient  als  SKeagend  für  bie  ©egen* 
wart  eifenfjaltiger  glüffigfeiten. 

Die  reine  ©aUuöfdure  wirb  gewöfmlicr)  aud  ©alldpfefn  bärge* 
Hellt.  ®ie  biloet  in  frnjrallifirter  gorm  farblos  burcf)fd)einenbe  Meine 
9Zabe(n,  fdjmecft  unangenehm,  aber  niefct  jufammen$ier)enb,  röt^et  Caf* 
muöpapier  unb  beilegt  and  57,26  £o(>Ienjroff,  4,73  ffiafferftoff  unb 
38,01  @auerftojf.  eie  wirb  von  2'/,  Zfyeil  faltem  iSafler  aufgelöjt, 
unb  ftnbet  in  ber  gdrbefunfl  feine  birefte  «ßerwenbung. 

Sie  ©erbfdure ,  welche  bad  9)?tttel  jum  ©erben  be$  Ceberä  bar* 
bietet,  fommt  in  allen  abflringirenben  $flan$en  unb  SRinben  me£r  ober 
weniger  reidjlicf),  tfceilS  al$  eifen  blauen  ber,  tr)eilS  afdeifen* 
g  r  ü  n  e  n  D  e  r  ©erbejtoff  vor.  (Sifenblauenber  ©orbeftoff  fommt  in  ben 
©alldpfeln,  bem  @umad},  ben  Divibivi'^cfyoteii,  ben  SHinben  ber  St« 
d)en,  (Srlen,  $3irfen  unb  vielen  anberu  ;  eifeugrünenber  ©erbejiojf  f>in* 
gegen  nur  in  bem  (Satedju,  ber  giften-,  Sannen*  unb  <££tnarmbe  vor. 
2>er  erftere  bilbet  mit  ben  (Jifeuojrpbauflöfungen  blaufd)war$e,  ber  lefc» 
tere  graugrüne  9?ieberfd)ldge. 

Soncentrirte  ©erbfdure*  2lufIofungen  fei) lagen  au*  ben  Sjjoner* 
benfalgen  bie  £&onerDe  iiieber. 

@ten£oufe,  welcher  neuerlich  über  ©erbfdure  eine  SRei&e  von 
Söerfudjen  angepeilt,  £at  gefuuben,  baf)  bie  and  ben  ©alldpfeln  bar* 
gefiedte  befonbere  (Sigenfd)aften  befi&t,  welche  fie  von  ben  ant>ern©erb* 
fauren  unterfdjeibet,  unb  baß,  qußrr  ben  ©alldpfeln,  fie  ficf>  iji  fojdjer 
(£igenfcr)oft  nur  ned)  im  ®umacf)  vorpnbet,  feiueöweg*  aber  in  ber  Sicrjen« 
rinbe  unb  fren  anbern  gerbftoff&altigen  ^flanjenfo'rperM ,  weld)e  wir 
$ur  3i'it  anwenbeij. 

9?acf>  &tcn£oufe  wirb  bie  ©erbfdure  auö  ben  ©alldpfefn 
unb  bem  duntad)  burd)  hieben  mit  bis  $u  einem  gewifleu  ©rabe 
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»erbiinnrer  ®d)WtfeV  unb  ©afjfdure  in  ©aHnGfdure,  unb  in  jwei 
fön?ar$braune,  ber  Jptiminfäure  äfcnlicfye  Äörper  oerwanbelt,  unb  gibt 
burcfc  trocfene  Sefiitlation  9>9rogallu3f4ure;  eine  auffallend 
(Sigenfcfjaft,  beren  anbere  ©erbfduren  ermangeln. 

Sie  reine  ©erbfäure  bitbet  eine  farbfofe,  gerucfclofe,  burd)fify 
tige,  nic^t  frnjiaUijirbare  ^ubftanj,  von  rein  jufammenjiejenbera  nia^t 
bittern  ©efömacf,  bie  bad  Cafmuöpapier  rottet  /  unb  in  Sajfer,  U» 
fonberd  in  fodjenbem,  wie  im  SEBeingeijl  ficf)  auflöfr.  ®k  befielt  au$: 
51,16  Äofclenfroff,  4,19  SBafferftoff  unb  44,65  ®auerjiojf. 

Sie  ©erbfdure  oerbinbet  ft<&  mit  ben  #afen  $n  gerbfauren 
Mafien. 


gmpx  #l>fd)ititt 

33on  ben  9ttf alten  unb  ben  atfaUf<$en  ©aljen, 
toeltöe  in  ber  $>tu<f*  unb  gdrtefunft  öetroen* 

bot  toerben. 

2>ie  Hffalien,  weldje  in  ber  95feic&-,  Srucf--  unb  gärbefunjl  oer? 
menbet  werben,  finb:  bad  Äali,  Patron  unb  21mmoniaf,  erfrere  in 
©eftalt  al$  9>ottafcf)e  unb  0oba,  Iefctered  a(d  fludjtigea  flmmoniaf, 
©almiafgeijt  ober  ®almiaffpiritu3.  2)urd)  bie  wichtige  Sntbecfung, 
welche  £>aop  im  Sa^re  1806  machte,  mürbe  äali  unb  Patron  in  &ie 
Älaffe  ber  WetallornDe  ald  Äalium  unb  Natriumornb  eingereiht.  Äa» 
Iiura  ift  baö  Metall  beö  Sali,  Natrium  bad  beS  Natron. 

%f>ii  bero  &a(iumprnb  (Sali),  bem  Äalijpbrat  (4fr* 
fall),  ber  $fd)e  unb  ber  $ot tafele. 

£a$  9?abifa(  beö  ÄaUuraojrnbd  ifl  bad  Äalium,  Weiert 
unter  allen  Äörpern  bei  ntd^t  ju  $o£er  Temperatur  bie  gropte  ©er? 
Wanbtfcfjaft  ium  @auerfloff  beftyr.  »ei  gewöhnlicher  Temperatur  ijl 
e$  flarr,  aber  fo  meid),  bajj  man  eö  jwifdjeu  ben  gingern  wie  S3M$ 
fneten  fann.  &eim  ©efrierpunfte  ifl  ed  fprobe  unb  fcfjeint  in  SGBiirfefo 
$u  frpjlalliftren.  Sie  frifcfye  @cf>niltfldd)e  ifl  weifi  mit  einem  ®tna) 
ind  Sblaultcfee,  wirb  aber  an  ber  ßuft  fogfeid)  mit  einem  Spauty  oon 
Orob  bebecft.Daöfpejijifcöe®emi^t  ifl  uiel  geringer  aldbqd  beö  iSBaf? 
ferö,  näiulicf):  0,865  bei  15*  <£.  £a$  Äatium  orobirt  ficf>  an  ber  8af$ 
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aUmdftg,  o$ne  ficfy  gü  entjünben,  bid  &um  <8erbampfen  erfctfct,  fangt 
ed  geuer,  unb  brenne  mit  violetter  5lamme.  (Ed  beftyt  eine  große  $e* 
gierbe  fid>  mit  ®auerfroff  $u  oerbinben,  weldjed  fid)  am  beutlicrjtfen 
$eigt,  wenn  man  ed  auf  »Baffer  wirft,  wo  ed  badfelbe  augenblicflicfr 
unter  freftiger  SSBdrmeentwicfhmg  jerfefct,  unb  mit  Dem  entweid}enben 
SSaj[er|to(fgad  511  brennen  anfangt. 

©ad  £  a  I  i  u  tu  0  r  9  b  (Äali)  ijl  eine  93erbinbnng  oon  Valium 
unb  ®auerfroff;  ed  befielt  in  100  Steilen  aud:  83,05  Äalium  unb 
16/95  ©auertloff.  (Ed  wirb  erhalten,  wenn  Äalitim  in  büunen  ©cfjei* 
beu  in  trocfene  Cuft  gebracht  wirb,  woburd)  eine  weiße  Sttajfe  entjtr$r, 
weldje  waflerfreifd  ÄaliumorDb  ift.  (Sd  fd>mil$t  bei  9tot&glubbi$e  unb 
verflüchtigt  ftcr;  bei  jlarfer  ffieißglüb&ifce.  SSÄit  2Ba|f<r  oerbinbet  ed  ftcfr 
unter  j$euererfcrjeinung  ju  Äaltynbrat. 

2>ad  Ä  a  l  i  b  9  b  r  a  t  (Ä&fali)  bejle&t  in  100  ^^eilen  and :  83,99 
Äali  unb  16,01  SGSaffer.  <£d  wirb  aud  reinem  foblenfauren  Äali  mit 
«ftilfe  oon  gebranntem  Äalf  bargejieUt.  2)ad  reine  gefd)mot&ene  Äali« 
fjnbrat  tjr  eine  weiße,  etwa*  frnfrallinifdje  unb  burctyfcrjeinenbe  SWajfe 
oon  2,1  fpejififcrjem  @ewid)te.  @ein  ^djmeljpunft  liegt  ua$e  unter 
ber  dtot^ghl^t^e.  (5d  enthalt  auf  1  Äquivalent  Sali  1  Äquioaleuf 
SSBafler,  «nb  fann  oon  biefem  aucr>  burcfc  bie  jlarfjie  #ifce  nidjt  ge* 
trennt  werben.  3n  feu^ter  Cuft  verfließt  ed,  unb  (öjl  ficf)  in  ber 
£ä(fte  feined  @ewid)ted  in  SBafler  unb  aud)  iilfojol  auf.  £$ieri(d)c 
0to(fe  werben  baoou  $er(iört. 

2>ie  ^>ottafcr>e  ober  bad  bafifd)  fo^lenfaure  Äali  ftn* 
bct  ft.^  in  ber  2lfdje  beinahe  aller  flSegetabilien,  oorjiiglid)  beneu  ber 
Sbinnenldnber  oor,  wdfcrenb  bie  $flan$enafcfce  ber  $tranblanber  oor* 
jugdweife  Patron  enthalt,  ©er  Xfyon  mit  mehrere  aubere  SWineralien, 
welche  pcfc  in  ber  obertfen  ecr>icr>t  bed  (Srbballd  in  ber  tfcferfrume  fw» 
ben,  enthalten  ebenfaüd  Sali.  3n  ben  9>flan$en,  weldje  bad  Sali  aud 
bem  fcobeu  aufnehmen,  befnibet  |td)  badfelbe  an  £>aure  gebunben. 
5Öeim  Verbrennen  ber  3>flan$enförper  bleibt  ein  feuerbefldnbiger  9?ücf* 
ftanb  übrig,  weldpr  2(fd)e  genannt  wirb,  unb  ein  ©einenge  oon  oer* 
föiebenen  unorganifdjen  (Stoffen  audmacr/t.  §ie  ftkrbinbuugen,  welche 
bie  H\d>e  eut&dlt,  fmb  ntd^t  burdjgebenbd  biefelben,  welche  in  ben 
^flanjeu  oorfonimenj  bie  £o£e  Temperatur  beim  (Sindfc^ern  jerftört 
«Cerbinbungeu  unb  erzeugt  wieberum  neue.  2>er  flnt&eil  ber  »afen, 
welcher  in  ben  <pflan$eu  an  organifcr>e  edurc  gebunben  oorfoinmt, 
finbet  jidj  iu  ber  ^If^e  an  Äo&lenfaure  gebuuben  oorj  fo  entließt  j.^. 
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beim  Verbrennen  ber  3>ftan$en,  wefdje  weiuftemfaurel  unb  oralfaured 
&a(i  «Uralten ,  fofcfenfaureä  Äalt.  Die  3"fammenfe{3ung  ber  2ffc^e 
t|t  oerfd)ieben  nad)  ber  ^flan$enfpe$ieö,  au£  welker  ße  gewonnen, 
unb  nad>  ber  3nfammenfe&ung  beö  ibobeuö,  auf  welkem  bie  $gan* 
$en.  wacrrfen. 

Die  Spenge  ber  ?lfcr)e  unb  i$r  «Keitum  an  ratt$altigem  ealje 
«1  fe$r  oerfcfciebenj  bie  faftreicfcflen  fangen  unb  9>flan$ent$eile  ge- 
ben im  Allgemeinen  bie  tuei(ie  2tfcfje;  Kräuter  $.  23.  mefcr  ald  <3tr<Su* 
cfcer,  @träud>er  nie£r  ale»  Sbdume,  bie  Blatter  bed  SBaumed  mefjr  ald 
ber  ©tamrn;  befonberd  i|l  bie  SWeuge  ber  in  ben  Apflau jenfäfren  au$« 
lo6lid;en  «Cerbiubungen,  ba£er  namentlich  bie  SHenge  ber  2UfaIifaf$e 
in  ben  faftreicfojlen  %>flan&cn  unb  $>flan$en  Reifen  am  größten. 

3n  cer  7lfci>c  foft  alfer  Clausen  werben  (S£lorfaliiim  ,  G^forna* 
trium  ,  fo&Fenfaurea,  ft&wefelfaured ,  fiefeffaureö  Sali  unb  Siatron, 
bann  fojlenfaure  unb  ^o^ovfaurc  Äalferbe,  ferner  äiefelerbe,  SD?an< 
ganornb,  (Sifenorpb  unb  Äiefelfdure  angetroffen. 

Die  im  Jpanbel  oorfommenben  J5ef$afd)enforten,  mefcfce  ifcreä 
©e&alteö  an  fü&lenfaurem  Äali  wegen  beim  «reichen  unb  in  ben  ga« 
brifen  oerwenbet  werben/  ftub : 

a)  Die  gewö&nlicfre  J?o Ijafcf) e,  welche  beim  Verbrennen  ber 
perfefciebeuen  Jpoljarten  ober  Vegetabilien  unter  3utrtrt  ber  aU 
mofp$arifcr)en  £<uft  jurücfbfeibt  unb  oollfommen  ausgebrannt  ijh 
®ie  bilbet  eine  hellgraue,  puloerige,  fdjarf  fc&mecfenbe  unb  mit 
0dure  aufbraufenbe  ©ubjianj,  unb  fann  burefc  SÖBeißbrennen  fo 
viel  oerbejfcrt  werben,  baß  fle  einen  Äalige^alt  oon  3—6  3>ro» 
$ent  enthält. 

b)  Die  hinter-*  ober  Bunberafcrje,  welche  biircr;  ein  fang- 
fam  anbaltenbed  unb  forgf«(tig  oeranjiaitetea  ©rennen  alter, 
morfeber  ffieißtaunen,  giften,  Siefen,  fcudjen,  Sfcben  u.  f.  i». 
erhalten  wirb,  i\t  entweder  grau  ober  weiß  oon  garbe,  unb  wirb 
in  graue  unb  weiße  @inrerafd)e  eingeteilt.  Die  weiße  ober 
graue  garbe  $dngt  allein  oon  ber  me&r  ober  weniger  oollfornme* 
nen  2(u0glü&ung  ab,  welche  jie  erlitten  $at.  ®ie  beilegt  an* 
einem  ©ernenne  von  16—20  $>ro$ent  Äatt,  nebfl  80—84  $ro* 
jent  erbigen  Steifen  unb  fremben  ©a^en,  oorjiiglicfc  fa)wefef» 
faurem  Äali.  ©ie  ifc  ganj  frei  oon  eingemengter  £o£fe. 

c)  Die  ruffifefre  tffcfce/  oon  weiter  bie  anSgividjnetire  aud 
flrc^angel  fommt,  unrerföeibet  fieft  oon  ber  einleraföe  ba* 
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toirdj,  bajj  fte  loderet  tjt  unb  aud  feflen  jufammen$ängenben 
@f liefen  befielt.  @ie  wirb  auf  reiner  foblenfreier  J?oI$afd)e  be- 
reiter, tnbem  man  fte  mit  SGBajfee  ju  einem  Seige  anfmtet,  unb 
ben  £eig  naebb«  in  einem  «baefofen  ted)t  ftarf  auflglübt.  3r)r 
©efcält  an  Äali  wirb  $u  16 — 20  $ro$ent  angenommen, 
d)  £>ie  polnifcbe  3Hauafd)e  ober  ©rubenma(bafd)e; 
$u  weilen  SMaufrone,  ib I a u b r a ef  unb  Gängiger  33 1  a  u* 
Fr<one  genannt/  fommt  tu  fefren,  jufammeubdugenben  ©türfen 
oon  bfangrauer  Jarbe  oor,  meiere,  wenn  fie  in  $Bajfer  aufgeföjl 
toerben^  einen  faulen  (Siergerud)  oerbreiten/  unb  bierburd)  bad 
2>afein  oon  ©djwefelfali  erfeunen  laffen.  3br<  Bereitung  ge* 
fc^iebt  in  9>olen  baburd),  ba0  man  bie  borten  Jjöljer,  auf  eifer* 
neu  ©fangen  gefegt ,  über  4 — 5  in  Cuabrat  baltenbe  ©rtu 
ben,  beren  25oDen  mit  f euer fejren  ©reinen  aufgelegt  i\t,  unb 
liberbieji  noeb  mit  einer  6  3olI  b°&*n  ^M>*  bebeeft  ijl,  oer* 
brennt,  unb  wenn  bie  glamme  ftarf  auflobert/  biefelbe  mit  b^' 
(er  2tfeben(auge  bämpft.  Sttacböem  bie  fo  bebanbelteu  Jpol&fobfen 
aufgebrannt  ftnb,  fo  fällt  bie  baraud  entjlanbene  21f<be,  bie  nun 
mit  bem  Äali  ber  Sauge  unb  mit  Äoblentbeileu  gemengt  tjr ,  in 
bie  örube  binüb,  mofelbft  bie  ganje  SWaffe  in  einem  firubelnfo* 
cbenben  3ujtanbe  erbalten  wirb  2)ie  Operation  wirb  fo  fange 
fortgefe^t/  btf  bie  ©rubc  ooll  ijt,  wo$u  gewöbnlid)  12  Klafter 
9  guj  b°^^/  9  8*uft  breitet  unb  etwaf  über  9  gnfi  (angeft  ijolj, 
nebft  ber  Sauge  oon  100  Sonnen  3fd)e,  jebe  $u  2  berliner 
©d^effel  geregnet,  erforbert  werben/  unb  worauf  ungefähr  2400 
9>funb  $blauafd>e  gewonnen  wirb. 

9}ad)  SÖeenbigung  ber  Operation  wirb  bie  in  ber  ©rube  in 
iufammenbangenben  Klumpen  bejtnblidje  SWajfe  b^raufgenom« 
men,  in  ©tücfe  $erfcblagen ,  fortirt,  unb  in  waflerfetfe  gäjfer 
oerpaeff.  SBeitu  ©ortiren  wirb  fte  in  $wei  %fyeile  getrennt;  nanu 
lieb  in  ben  Zfyeil,  weleber  am  fefteflen  $ufammenbängt  unb  eine 
fdjöne  blaugraue  garbe  befijjt,  unb  in  ben  mebr  lorfern  $£eil. 
Crjlere  wirb  SMawfrone,  (entere  Sölaubrarf  genannt. 

2>ie  polnifaV  SJlauaföt  entbält  jwifeben  40—65  $rojent 
Äali,  je  naebbem  fte  aud  mebr  ober  weniger  feften  ijoljarten  oer- 
fertigt wirb.  (Eine  b<r  polntfeben  sölauafebe  fe^r  uabe  fommenbe 
?lfcf>e  tfl  bie  fogenannte  Potasse  cn  terre,  welebe  in  ben 
grojjen  SCBdlbern  oon  ber  Wofel  bi$  au  ben  9?t)ein  fabri$irt  wirb. 
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e)  Die  vreuflifdje  IMauafdje,  »reufjifd)e  Iß  lau  frone, 
weldje  in  äönigöberg  verfertigt  wirb/  fommt  in  r)eller  ob«  bunf« 
fer  @orte  vor,  je  nadjbrm  jie  von  meinem  ober  hartem  äolje 
gewonnen  wirb,  <£ie  wirb  jeboct)  gewofcnlid)  au*  einer  gemengten 
Ttfcrje  oon  mehreren  J?o($arten  verfertigt  bie  man  an  freier  2uft 
nocfyinalö  audg(iir)i'ii  läfjt,  bann  mit  ?(fd)eu(auge  anrührt,  un& 
bie  angerührte  (Ütajfe  jum  gweiteu  ÜÄale  audgfityt.  @ie  würbe 
e$ebem  SRafugga  genannt,  unb  ijl  in  (Snglanb  unter  Dem 
Siamen  SRacroftafctje  befannt. 

f)  Die  Äo Iberger  3SB  aibafdje  befreit  in  Jpofjafcfce,  wel^e 
an  ber  tfuft  nocfentald  audgeg(iir)t  unb  hierauf  bid  jur  anfangen* 
ben  93ergfafung  $ufammen  gefd)mof$en  wirb.  @ie  wirb  in  ^pont* 
rnern  fabrijirt  unb  oon  ba  narr;  Dolberg  unb  Stettin  oerfaubt. 
3n  100  feilen  enthalt  fie  ungefähr  18  Steile  Äali. 

g)  Die  Danjiger  SÖaib*  ober  3SBeebafd>e/  auet)  ßafajnb* 
afd)e,  mactjt  feit  länger  ald  Rimbert  Sauren  einen  3weia,  bed 
Danjiger  ipanbeld  and.  ®ie  befielt  i£rer  9?atur  naefc  aud  einet 
mit  Äo^lentfceÜen  gemengten  £o($afcrje/  welche  mit  Cef  rat 
ober  Odjrad  getrduft  unb  £ernad)  in  einem  Ofen  bid  jur  ^3er* 
fllafung  geglüht  wirb.  Od)ra$  i\1  eine  Jpoljafdjenlauge,  &i< 
fo  weit  eingefaßt  wirb,  ba&  fte  in  ber  £ä(te  $u  einem  bitten, 
an  ber  Cuft  aber  $erfliej?baren  £>alje  erftarrt;  (te  tfellt  in  tiefem 
3"(tanbe  eine  ro£e  ober  unfaljinirte  »pottafetje  bar. 

Die  Dan$iger  f£Batbaf<r>e  von  bläulid)  grauer  garbe  ijl 
tracr)tlicr)  tyavt,  unb  be|i(jt  ein  buntfctyecfiged  2Infer>en.  @ie  ent^ 
fyält  ^>cr>tuefelfalt ,  welcf;e$  baburd)  erfanut  wirb,  baß  bie  Äuf- 
Iöfung  in  SÖajJer,  aber  mit  einer  (Säure  gufaninten  gebracht, 
augenblicf(id)  einen  ©erud)  nad)  faulen  (Sterti  entwickelt.  3^ 
©e£alt  an  Äali  wirb  $u  18—20  $rojent  angenommen. 

h)  Die  fcr)webifd>e  2ffcr)e  fommt  ald  gemeine  unb  rajfinirte 
im  i?anbel  vor.  Die  cr|le  befreit  aud  J?of$dfcr)e,  bie  nod>  ein» 
mal  auögeglu&t  warben  itf;  bie  jweite  wirb  bereitet,  inbem 
man  bünne  ifcucr)eur)oiVpäne  mit  Hattet  aferjenfauge  burcb>J 
£eu  läßt,  jur  ?(fct)e  verbrannt/  unb  biefe  btö  juni  farblofen  3«- 
(taube  fo^t'ntrr. 

i)  Die  a  m  e  r  i  f  a  n  i  f  d>  e  H  f et)  e ,  welche  ber  preufjifcfceu  Sblau« 
afd)e  ^einlief)  natje  fommt ,  wirb  bereitet  /  inbem  mau  gut  au4< 
geglühte  ?lfd)e  mit  fcr)arfer  4fd)eulauge  träuft/  unb  bann  in 
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einem  SBinbofen  £art  aufbrennt.  ®te  erfcheint  melft  in  weifer 
garbe,  unb  würbe  juerft  im  3a£re  1755  »on  $$omaS  @te-- 
p&anuS  bargejiellt,  ber  für  feine  (Srftnbung  oon  Dem  britifchen 
Parlament  eine  »elo^nung  oon  3000  $funb  Sterling  erlieft. 
2luS  allen  biefeit  3fcf)enforfen  erhalt  man  für  ben  techntfehen 
©ebrauef)  bie  milbe  oocr  Fo^lenfaure  Äafilauge  mit  fremdartigen  ®al* 
jen  »erntifefrt/  burch  Auslaugen  mit  SEBaffer  auf  2tfcr)er.  99?it  Ä&falf 
oermengt  unb  ausgelaugt,  bie  dfcenbe  Kalilauge  pber  baS  Äalijpbrat 
mit  frembeu  Materien  oerbunben. 

2>ie  im  JJanbel  uorfommenbe  9>ottafche,  iveTdje  baS  Äali  an 
Äohlenfäure  gebunben  enthalt,  wirb  burch  Auslaugen  ber  <pflan$en* 
afdje,  burch  Sinbampfen  ber  Catige  unb  Äaljiniren  berfelben  gemon* 
neu.  3n  ben  ednbern,  wo  baS  i?ol$  wenig  SGBerf^  $at,  wie  $.  JB.  in 
9?orbamerifa,  afchert  man  baSfelbe  abfichtlich  für  bie  ^ottafcheufabri* 
fation  ein,  in  anbern  PdnDern  benujjt  man  bie  Bfche,  welche  in  ben 
2lfd)enrdumen  ber  geuerungen  (ich  anfammelt. 

SÖei  ber  Bereitung  ber  9>ottafche  wirb  bie  ?(fche  mit  SSBajfer  an* 
gefeuchtet,  in  mit  @ei£böben  oerfe^ene  HuSlaugSfubel  mäßig  feil  ein* 
geflampft,  unb  burch  Aufgießen  von  faltem  unb  heißem  SBafler  audge« 
laugt.  X)ie  abfaufenbe  Slüjfigfeit  wirb  auf  neue  Bfdje  gegeben,  bis  fie 
n'em(td)  concentrirt  erfcheint,  bann  in  eifernen  Pfannen  bis  juriroefne 
eingebampft.  2>ie  fo  erhaltene  @al$maj[e  $eißt  ro£e  ^>ottafcr)e  ;  fie  ijl 
bunfelbraun  gefärbt,  von  ber  humuSartigen  ©ubftanj,  welche  bie 
flauge  auS  ben  noch  nicht  oöllig  oerfo^lten  9PfIan$entbeilen ,  bie  fid) 
immer  jwifchen  ber  2ljche  ftnben,  aufgelöft  tyat.  3ur  3er|lörung  biefer 
fdrbenben  ©ubjtanj  wirb  bie  ro£e  $ottafd)e  in  glammenofen  faljinirt, 
bid  jie  oollfommen  weiß  ober  bläulich  weiß  geworben  ifh  Sie  bläuliche 
garbe  rityrt  oon  manganfaurem  Äali  £er. 

3m  Jpanbel  unterfchei&et  man  bie  <pottafcr)e  nach  ben  Cdnbern, 
in  welchen  fie  fabrijirt  wirb ;  fe£r  oft  bejtimmt  man  aber  auch  tyre 
Benennung  nach  ben  ipanbelSplajjen ,  oon  welchen  fie  »orjuglich  be* 
bitirt  ju  werben  pflegt.  X)ie  imipanbel  oorfommenben  $>ottafchenforten 
ftnb  nichts  weniger  als  rein;  fie  enthalten  außer  bem  baftfeh  fohlen« 
fauren  Sali,  welche«  bie  SÖafiS,  unb  in  ben  bejten  ben  größten  £$ei(- 
bejfelben  ausmacht,  auch  me&r  ober  weniger  fchwefelfaureS  unb  fafj* 
faureS  Äali,  Äochfa^,  ®anb,  $£onerbe,  Äiefelerbe,  Sifen-  unb  SKan* 
ganorob,  Äofjle  ic. 

2)er  2Bm£  einer  guten  9>ottafcr)e  f>ängt  oon  bem  ©ejalt  an 


Digitized  by  Google 


7S 


Wtrflicbem  jtatt  ab.  Dad  90?a  r  im  um  beöfetben  ubcrfcfcreifet  fetten  80 
^rajent,  mc-gegen  ofterd  aber  aucty  Korten  wfommen,  bie  faum  40 
biö  50  9>ro$cnt  enthalten.  Die  im  £ant>el  oorfommenben  ^>ottafrf)en» 
fetten  lafien  fic^  rticfficfytlicr;  i^red  ©efjaltö  an  roirflid)em  £a(i  in  nadj» 
fle^enbe  SKei$enorbnuna,  bringen:  2(merifanifcf)e  ^oftafc^e,  franjöftfd)c 
2Betnrebenafrf)e ,  ruffifc^e  9>orrafcfce,  ungarifc^e  tinb  mäbrifetje  $ott* 
afcr)e,  engfiferje  $erlaföe,  trtertfd^e  9>ottaf<&e,  beutföe  *$>Qttafä<f 
Danjiger  unb  polnifcfce  9>ottafcr>e. 

9?ad)  einer  Tabelle  \>on  93  a  u  e  q  u  e  I  i  n  beflimmt  ftcr)  ber  alfali« 
fcr)e@e£alt  unb  bie  anbern  @emengt£eile  ber  befanntejten  ^ottafc^en-- 
farten  fofgenber  ©etfalr. 


1152  S(Kifc 
enthalten : 

Sali. 

faures 
tfali. 

Valium* 

iKücf  tlaitb. 

fio^letifdurc 

w»b  iff 
^Baffer. 

2imerifanifc$e 

g>ottafc^e  .  . 

857 

154 

20 

2  > 

119=  1152 

SKuffifcfje 

9>orfafc$e .  . 

772 

65 

5 

56 

254  =  1152 

9>erl.- 

$ottafcr)e .  . 

754 

80 

4 

6 

308  =  1152 

£rierifd)e 

«pottafdje.  . 

720 

165 

44 

24 

199  =  1152 

Da  n$  ig  er 

^ottaföe .  . 

603 

*52 

14 

79 

304  =  1152 

9>ottafd)e  von 

ben  «Oogefen 

444 

148 

222 

34 

304  =  1152 

3>ottafcr)e  auö  Sßeinjiefen  foll  na<$  (Ef;aptal  nur  6  3>ro$ent 
frembartige  ®ubfraujen  enthalten.  @ie  wäre  biefemnacr;  als  bie  vor* 
$ugücr;fte  unb  ger)artuoafle  $u  betrauten. 

Die  ©ute  ber  beutfe^en  9>ottafd)e  wirb  wie  bie  auö  allen  Ca'n* 
bern  erhaltene  burd)  bie  2lfd)e  ber  oerfd)iebenen  ipofjgattungen  beblugt, 
©ewöjjulicr)  »arirt  fie  jwifefeen  50—75  9>ro$ent  am  wirflidjeu  Äali. 
Durd)  tibjtd)tficfye  Betrügerei  wirb  jebod)  audj  f?iu  unb  wieber  tyott* 
afd)e  in  ben  £auöel  gebrad)t,  weldje  ofterö  nur  10,  20,  30— 40  $rc* 
jeut  eigentlich  Äali  enthalt ;  aud)  fommt  $uwei(eu  eine  gan$  wofyU 
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feife  ^otfafcf)*  unter  bem  Tanten  ©  e  i  f  e  n  f  i  eb  e  r  -  $  o  t  f  a  f  4  e  vor, 
©jeweilig  ober  gor  fein  fo(>fenfaured  Äafi  enthalt,  fonbcrn  größten» 
t£eilO  and  faljfaurem  Äali  nnb  etwad  fafjfaurem  Patron  befielt. 

Sine  gute  9>otrofd)e  $eid)net  (tcty  i&ren  äußern  äRerfmafen  nacf) 
btirtf)  folgende  Sigenfdjaften  and:  1.  baß  |le  in  garten  me£r  ober  we» 
niger  poröfen  Etüden  trfäehU,  bie,  wenn  man  mit  einem  garten 
Äörper  Darauf  fdjldgt,  oft  Hingen;  2.  ijre  garbe  tjt  ba(b  weiß,  balb 
bldulid),  bafb  me&r  grau;  3.  Der  ©efcfjmacf  ijr  fctyarf,  alfalifcf)  unb 
d&enb;  4.  bog  fte  in  ber  £uft  geudEjtigfeit  ansieht,  unb  $u  einer  fd^arf 
fd)inecfenben  gfüffigfett  verfliegt/  meiere  man  e$ema(d  gerfloffe* 
neö  SSBetnfletnöl  nannte;  5.  baß  fte  ftc^  im  fiebenben  SRegenwaf* 
fer  biö  auf  eine  geringe  Spenge  erbigen  9?iebeifd)fag6  oöllig  aufföfi. 

2)a  ber  merfantilifaje  SSBertfc  ber  9>ottafd)e  in  ber  sBIeid)  ,  £rucf* 
unb  gdrbefunft  oon  ber  Onantität  bed  magren  aifalifcf)en  @af$ed  ab' 
£ängt,  welche  in  einem  beftimmten  ©ewicfjt  ber  oerfcfjiebenen  3>oft* 
afc&euforten  enthalten  ift,  fo  wirb  biefetbe,  ber  &i$er(>eit  wegen,  in 
tiefen  tfnjlalten  beim  (Sinfaufe  größerer  ^Partien  gewöhn  (irf)  auf  i£ren 
wirflicfyen  @e£alt  an  Äali  jnoor  geprüft,  um  vor  betrug  unb  gerin* 
gern  ©e£alt  oerfiefcert  $u  fein.  (Sö  fann  biefed  am  einfachen  auf  fof* 
genbe  litt  oorgenommen  werben.  Sflacfjbem  man  burcrj  93erfud)e  genau 
beftimmt  &at,  wie  viel  100  ©ran  reine«  Äafi  oon  einer  mit  4  fyeiitn 
SDBaffer  oerbunuten  englifdjen  @cf>wefelfdure  $ur  ooüfommenen  ®ätti* 
giftig  erforbern,  fo  wiegt  man  genau  eben  fo  viel  oon  ber  ndmlidjen 
oerbunuten  ^dure  in  ein  gidfdjcfjeu  ab,  unb  oerftopft  eö  gut  mit 
5Webwad)S.  Huf  biefe  2trt  fann  man  jicfy  eine  änjajjl  gidfebdjen  in 
93orrat(>  füllen.  SBiU  man  nun  3>ottafd)e  auf  i&ren  ©e£a(t  an  Äali 
tutterftidjen,  fo  verreibt  man  fte  fein,  unb  wiegt  genau  200  ©ran  ab. 
£>ie<2>äure  in  ben  $robefldfd)cf)en  wirb  nodj  mit  je^nmaf  fo  oielSBaf* 
fer  in  ein  Gnlinberglaä  gegojfen ,  unb  oon  ber  abgewogenen  ^>otiafcr)e 
in  Heilten  Portionen  unter  beftdnbigem  Umrühren  nacf)  unb  nacf)  fo 
lange  in  bie  £dure  gebracht,  bid  fein  Ttufbraiifen  me^r  erfolgt.  SBaS 
auf  Dem  ©oben  De*  ©lafeö  unaufgelöjr  jnrilrf  bleibt,  finb  bie  $ufdlli* 
gen  Unreinigfeiten.  3tf  außerbem  bie  glüjfigfeit  flar  geblieben ,  fo  i\t 
bie  9>ottafd)e  oon  eingemengter  Srbe  frei ,  ijl  fte  aber  trüb  geworben, 
unb  inadjt  einen  fein  ^err^etlren  gallertartigen  ^a£,  fo  jetgt  bieß  bei* 
gemengte  Äiefelerbe  an.  9D?an  wiegt  nun  baSjenige,  wad  oon  ben  200 
@ran  übrig  geblieben,  unb  finbet  baraud  ben  ©e£alt  am  wirflieften 

in  ber  unterfaßten  9>ottafcf;e.   fcfeiben  j.  93.  bei  einer  q>otfafcf;e 
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80  ©ran  jimtcf,  wad  bei  befler  Dualität  ofterfl  ber  Sali  ijr,  fo  ent« 
galten  120  $funb  $ottafd}e  100  9>fnnb  fo^lenfaureö  Äoli,  unb  wenn 
bei  einer  anbern  ©orte  50  ©ran  juruef  bleiben,  fo  enthalten  150  $funb 
nur  100  $funb  Äali. 

SKactj  biefem  93erfa$ren  laßt  ftcr)  ber  alfaliföe  ©e&alt  felbjr  ber 
aü"ergeringiren  ^ottafe^e  fo  wie  ber  ®oba  leicfct  ermitteln;  aud)  lägt 
ftcr)  auf  eben  biefelbe  Seife  bie  innere  ©lite  ber  t>erfd) (ebenen  Tife^en« 
forten  aue)mittefu,  wenn  eine  bejiimmte  Ouantitdt  Hfdje  mit  bem  glei* 
djen  ©ewid)te  SBaffer  ausgelaugt,  unb  eine  genau  abgewogene  Caan» 
tttdt  ber  Sauge  mit  einer  genau  tarirten  @dure  gefättigt  wirb.  3* 
rae$r  ©dure  erforberlid)  wirb,  um  fo  beffer  unb  falireic&er  erweijl  (ty 
bie  2lfd>enforte. 

Sie  dfcenbe  Äali lauge,  auc&  faujitfdje  Sauge  nnb 
ifcfalilauge  genannt,  ijl  Äali^pbrat  in  Sajfer  geltfh  <&ie  wirb 
erhalten,  wenn  ber  2Cfc^eu«  ober^ottafcfeenlauge  bie  Äojlenfdure  bnrcfr 
gebraunten  Äalf  entzogen  wirb.  2>ie  d&enbe  Äalilauge  wirb  am  bejlen 
baburcft  erhalten,  wenn  lO^Pfunb  gute  fdufli<r)e^ottafer)e  in  40^funb 
SBajfer  gelöfr ,  bann  5  $funb  frifcr)  gebrannter  Äalf  mit  80  $funb 
Sajf«  öelofdjt  $in$ugebracr)t  unb  bad  ©emenge  gefönt  wirb.  SHa^ 
bem  abfüllen  fe&t  man  fo  viel  Saffer  fcinju,  at*  burclj  bad  (Einband 
pfeu  oerloren  gegangen,  ntyrt  gutburd)  einanber,  laßt  abliefen,  jie$t 
hierauf  bie  flare  Siüjfigf  eit  ab,  unb  bewahrt  fte  in  gut  oerfdjloffenen 
©efdfjen  &unt  weitern  ©ebrau<$  auf.  3>ie  dfcenbe  Äalilauge  beftyt  ein 
ftarfed  Söeflreben  bie  Äofclenfdure  aud  ber  Cuft  an  junefjmen ,  unb  oer- 
wanbelt  ftd)  baburer)  nacr)  unb  na$  wieber  in  bapfd)  fo^lenfaured  Äali 
0>ottafd)e). 

Hufjer  bem  baftfd)  fo&lenfauren  Äali  werben  in  ber  £>rucf*  unb 
gdrbefunfl  nodj  nacfcfrejjenbe  Äalioerbinbungen  mit  ©duren  (Äali< 
falje)  oerwenbet. 

a)  Sa*  Goppel«  ober  faure  mein  frei  nfaure  Äali  alflgf 
reinigter  Sein  fte  in  foiumt  im  Jpanbel  t£ei(*  in  Ärofhil' 
len  ale)  Oystall  tartari  ober  gepulvert  alö  Cremor  tartari  üor, 
unb  befielt  aud:  24,956  &a(i,  70,276  Seinfieinfdure,  4,768 
SGBajfer.  2>iefee)  @alj  wirb  in  ber  ©cfcafwoüfdrberei  £dufig  oer» 
wenbet,  finbet  aud)  für  tffcreferoen  im  3eugorucf  flnwenbung/ 
unb  erweift  (icfc  bei  mannen  garbenbilbungen  wirffam ,  fo  |. 
beim  2>ampftafelbrucf  feibener  unb  fcbafmollener  3<uge,  woge» 
gen  t$  bei  geraifd&ten  ©eweben  oon  @c$afwolIe  unb  »aumwolU 
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(Cliainccoton)  (jinberficf)  wirft,  inbent  bie Jarbe  auf  Um  $3anm- 
wotlenfaben  babtird)  abgezogen  wirb. 

b)  £>aa  boppeffa  ure  Heefaure  Äali  (£auerfleefaf$,  Älec« 
fal$),  wef^eö  au 6  tem  ©afte  bea  ®auerffeea  unb  bem  @auer* 
rampf  bargeftellt  wirb.  €a  befielt  aua  :  34,28  Sali,  52,64 
Ojalfdure,  13,08  SBajfer,  unb  bient  in  ber  3eugbrucferei  4um 
&e$uf  ber  "Ä^referuen  gang  oortrrff(id).  3m  ipanbet  wirb  pö  £in 
unb  wieber  mit  SBeinfieinfrpftallen  i>erfälfd)t ,  we(d>ea  babur$ 
erfannt  wirb,  baß  beim  (Sindföern  baa  ®auerf(eefa(j  eine  bloße 
weiße  ?lfdje  £interJdßt. 

c)  2>aa  faure  fcfywef et f aure  Äali,  welche«  erraffen  wirb, 
wenn  10  Steife  troefene«  fdjwefelfaured  Äafi  in  20  Reifen 
SBajfer  gelöft,  bad  mit  4  Reifen  concentrirter  «^wefelfdure 
vermißt  itf,  jur  Äroftallifation  beforbert  wirb.  (Sa  befielt  auö: 
34,61  Sali,  58,80  ®cf)wefelfdure,  6,59  SGBaffer,  fdfl  fid>  in  8 
$$ei(eu  faltem  unb  1  $£eil  fiebenbem  SGBaffrr  auf,  unb  wirb  in 
ber  Btugbrucferei  jum  weißen  2l|jreferoebrucf  oerwenbet. 

d)  2)ad  falpeterfaure  £  a  l  i  (Safpeter) ,  welcfyed  in  SGBaffer 
leicht  aufloölid)  ijt,  betfefct  auö :  46,55  Sali  unb  53,45  ®aU 
peterfdure.  (Sa  wirb  in  ber  3«ugbrucferei  bei  einigen  anfdfcen 
(«Dforbant)  oerwenbet. 

c)  £>aa  im  Jpanbel  oorfomm*nbe  arfeuiffaure  Äafi  ifl  fatu 
rea  arfeniffaureö  Äali,  welcf)ea  auf  fofgenbe  2Beife  be- 
reitet wirb  :  SWan  mifd)t  gleiche  Steife  fein  gepufoerten  weißen 
Titfenit  unb  reinen  trotfenen  Salpeter  gut  unter  rinanber,  bringt 
baa  ©einenge  in  $ej[ifd)e  @d)mefjtiegef,  unb  füllt  nur  ben  brit- 
ten  £beil  ber  Siegel  bamit  an.  2>ie  befdjicften  Siegel  werben 
leicht  bebeeft,  in  einen  baju  paflVnben,  unter  einem  gut  jiefjenben 
@d)ornftein  betfnblicfjen  Ofen  ober  SSBinbofen  jioiföen  glii&enbe 
Äojjlen  geflellt,  unb  baa  SJeuer  fo  lange  oerjtdrft,  bia  bie  9J?a|7e 
gefdjmoljen  ifl.  9ttan  erhalt  baafefbe  fo  lange  im  glujfe,  bia  fid) 
feine  Kampfe  mej>r  entwicfeln,  unb  alled  bunne  fließt,  gießt  eä 
in  eiferne  Dörfer  ober  auf  Steinplatten  aua,  unb  bewahrt  ea  in 
gefcf)loj[enen  ©efdßen  auf,  weil  ed  leicht  geudSitigfeit  aua  ber 
Cuft  anhebt  unb  jerfließt.  €a  bifbet  eine  weiße  ©aljmaflV, 
fcfcmecft  fauer,  rottet  Cacfmuapapier,  unb  loft  ftd)  leidet  in 
SEBajfer  auf.  Dad  faure  arfeniffaure  Äali  befielt  aua:  26,16 
Sali,  63,87  tfrfeniffdure,  9,97  SSBajfer. 
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giir  ben  tecftniföeit  ©etraucf)  wirb  aucfy  ein  cirfenfffaured 
Äali  bereitet/  wenn  52(/2  9>funb  fein  geflogener  ©alpeter,  60 
$funb  fein  gepufoerter  weißer  ^Crfenif ,  30  Cot£  trocf'ene  fein 
gejtoßene  unb  gefiebte  g>ortafcf)e ,  ooüfommen  gut  jufammenge* 
mengt/  unb  wie  vorhin  angegeben,  gefd>mol$en  wirb. 

Hu«  bem  fauren  arfeniffauren  Äali  bereitet  man  ftcr)  für 
ben  weißen  SHeferoebrucf  in  ber  3eugbrucferei  baö  neutrale 
arfeniffaure  Äali  baburcb,  Daß  man  ed  im  Reißen  2Bajfer 
auflöjr,  uub  in  fleinen  Portionen  fo  lange  9>otrafdje  £in$ubringt, 
biä  fein  Xufbraufeu  mejjr  erfolgt. 

Sur  bie  weiße #(jr<feroe  in  ber  ?apidfabrifation  eig* 
net  flc&  jum  3«ft&*n  unb  Mwerfetf  M  rotten  SRorbant  unb 
üU  ©ebufcmittel  iu  ber  SÖlaufupe  ba3  fupfer^altige  arfeniffaure 
Äali  oor$ngdweife.  (S$  wirb  erhalten,  wenn  man  ber  obigen 
3ufammenfe$ung  gepuloerted  foblenfauree4  £upfer£pbrat  $ufe£t, 
unb  baö"  ganje  ©emeng  eben  fo  in  gluß  bringt.  2)ad  fohlen* 
faure  Äupfer^nbrat  ^ieftir  bereitet  man  /  inbem  auö  einer  Huf* 
löfung  i>on  Äupferoitriol  baöfelbe  burd)  ^ottafcfjenlauge  nieber* 
gefdjlagen,  ber  Sttieberfcfylag  mit  SBajfer  auögefüßt  unb  getrock- 
net wirb. 

f)  2>ad  djlorigfaure  Sali,  Saoellt'fc&e  Cauge,  bte  juni 
SBleicben  »erwenbet  wirb. 

g)  £>a$  ein  färbe  uub  boppelte  cfcromfaure  Äali,  welche 
beibe  @aljuerbinbungen  wir  bei  ben  djjromoerbinbungeu  unb  ben 
Chromfarben  nä^er  feunen  (erneu  werben. 

Ii)  ©ad  gelbe  unb  rot^e  eifenblaufaure  Äali,  welche 
bei  ben  bfaufauren  SBerbinbungen  unb  ben  garben  baraud  nä£er 
beleuchtet  werbeu. 

*8on  bem  SHatr iu m ojr pb  (Patron),  bem  Sfla tronbob ra t 

unb  ber  ®oba. 

2>ie  83aftd  t^ed  Sflatriumornbö  ijt  baa  Natrium,  welcfjeö  fU» 
berweiß  unb  bei  15°  <£.  ein  fpe$ififd)eö  ©ewicbt  von  0,972  beft£r.  Sd 
ift  bei  gewöhnlicher  Temperatur  fo  weid)  t  baß  e$  ftcf>  (eia)t  mit  bem 
9J?ejfer  fdjneiben  unb  mit  ben  gingern  jufammen  brucfen  laßt,  unb 
fcbmiljt  bei  90°  (L  <Sö  ojrnbirt  fict>  an  ber  £uft  leicht,  jebocfc  nicbt  fo 
triefet  a(*  bad  Äattitm;  biö  fa(l  $um  ©tilgen  er$i£t,  rnt$unbet  e*  ftcfe 
unb  brennt  mit  gelber  glamme.  2luf  Xßajfer  geworfen ,  wirb  ed  mit 
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großer  £eb$aftigfeit ,  o$ne  jebocfc  nid)t  enfjuubet  $u  werben,  ojpbirr, 
wobei  SajTertfojf  frei  wir©  unb  fid}  eine  attaliföe  Matronauffofuna; 
bübet.  2luf  mit  arabifcbem  ©ummi  jdjfluffifl  gemachtem  Saffer,  wo 
bann  bad  ütfetall  genot^icjt  itf,  langer  an  einer  Stelle  $u  bleiben,  er* 
folgt  (Sntinnbnng;  eben  fo,  wenn  man  bie  Oberfläche  beö  Söffe rd 
mit  gliefipapier  befegt  unb  auf  biefed  bad  Natrium  wirft. 

Sie  bad  Äalium  in  einem  gewijfen  ©rabe  charafteriftifch  für 
bad  9>ßanjenreich  ift,  fo  iji  bad  Natrium"  bad  Mfalimetall  bed  Sfcier* 
reichd,  benn  man  jinbet  feine  ©al$e  in  allen  t^ierifchen  gliljjigfeiten. 
35eibe  alfalifae  SKttetalle  fommen  im  Mineralreiche  »or;  fo  enthält 
j.  Ü3.  ber  S'lbfpatfr  12  ^rojent  3ali,  uni>  bad  Patron  tfl  bie  fcajiö 
bed  ©teinfaf$ed  unb  ber  ©ole. 

X)ad  Sttatriu  mojrpb  (Patron)  ijl  eine  Shrbinbung  von  9?a» 
trium  unb  ©ouerftoff ;  ed  befielt  in  100  feilen  aud:  74,4  2  Jfla* 
trium  unb  25,58  ©auertfoff,  unb  mirb  ganj  auf  biefelbe  Seife,  wie 
bad  Äaliumojpö  bargetfellt,  auch  gleicht  ed  biefem  in  feinen  meiflen 
Sigenfchafteu. 

Dad  Sftatronfcpbrat  ($$natron)  beilegt  in  1 00  Sailen  aud : 
77,65  Patron  unb  22,35  Sojfer.  (Ed  wirb  aud  fof>leufaurem  Patron 
mit  ipilfe  vom  gebrannten  Äalf  gans  auf  tiefäv*  Seife  wie  bad  ^alt> 
fcpbrat  bereitet,  auch  i|l  ed  im  Allgemeinen  in  feinen  (Sigenfcfcaften 
biefem  gleich. 

Dad  bafifd)  fo^fenfaure  9?atr  on  ober  bie  ©oba  flutet 
jich  in  ber  2Xfct)e  ber  ©tranbpflan$en  vor,  unb  ijt  in  benfelben  in  eben 
fo  vergebener  Spenge  wie  bie  ^ottafcfye  in  ber  ?tfcf)e  verfchiebener 
£ol$arten  vor&anben.  3n  (Spanien  wirb  bie  ©oba  vorjuglich  aud  ber 
©aljfolafoba  gewonnen,  unb  wirb  iöarilla  ober  ©oba  von  3lli-- 
fante  genannt.  ©ie  enthält  20—33  <pro$ent  fol)lenfaured  «flatrou. 
Die  unter  bem  Warnen  Äelp--  aud)  SJareffoba  im  Jpanbel  vor* 
fommenbe  ©orte,  wirb  burch  Sinafchern  verfchiebener  ftufudarten 
an  ber  £üjte,von  3rlano  bereitet;  (le  enthält  dußerjt  wenig  fohlen* 
faured  Patron,  gewöhnlich  2—5  $ro$ent,  bagegen  viel  Äochfalä,  unb 
wirb  fajt  uur  wegen  i£red  ©efcaltd  an  alfalifdjen  ©al$en  uub  an 
3ob  bargetfellt. 

Die  fran$öfifchen  ©obaforten  werben  weniger  ald  bie  2Üifante« 
foba  gefeilt,  ©ie  enthalten  nur  5  —  15  »Prozent  fof;lenfaured  Otatron. 

Die  natürliche  ro£e  ©oba  wirb  auf  folgenbe  2lrt  bereitet:  Die 
gefammelten  unb  getroefneten  ©tranbpflan$en  werben  in  ©rrben  ver* 
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branut.  2)te  ?lfche  fuitert  burch  bie  &e$e  Temperatur  unb  bie  ©egen» 
wort  leicht  fc^niefjbarec  SHatronfalje  $u  einer  bieten  fteinf)  arten  Sftajfe 
&ufammen.  SBenn  bie  ©ruben  burch  fortwd^renbeö  iptngitbringen  von 
qpflanjen  mit  biefer  «WajTe  gefüllt  jlnb,  unb  bie  «OToffe  falt  ijf,  wirb 
pe  $erfchlagen  unb  al0  ®oba  in  ben  Jpanbel  gebraut.  ©ie  t|1  grau 
von  garbe,  fef>r  hart,  fchwer,  beftfct  einen  milben  alfaltfct>en  ©e-- 
fchmatf ,  verfließt  nicht  «n  ber  Cuft,  fonbern  oerwittert  unb  jerfdllt 
in  ^Puloer. 

£ie  natürliche  @oba  wirb  auch  au$  ben  Sflatronfcen,  oor$üg* 
lieh  in  (Sgnpten ,  gewonnen.  3n  biefem  Panbe  befinben  jict)  jwei  fo(* 
eher  &een,  wefHich  oom  £>e(ta  in  ber  SBüfre  %f)a)at.  ©ie  haben  3—4 
Ciened  in  ber  tfdnge  unb  l/2  tfieue  in  ber  «breite.  3m  SQBinter  fd)wifct 
ein  oiolettrot^oö  SSBajfer  burch  ihren  »oben,  unb  erfangt  eine  £6$e 
»on  2  99?eterö ;  bei  wieberfer)renber  i?i(*e  aber ,  beren  X)auer  über  9 
SttonateijT,  oerbampft  baö  ^Baffer  ootl|tdnbig,  unb  (aßt  eine  €>alj-- 
fchid)t  &uriicf,  welche  man  mit  (Sifenjlangen  ablöjr. 

3n  ?(merifa,  Ojrtnbien,  ^erfien,  Sibet  unb  dfyina  finben  fidj 
ähnlicheren,  welche  baö  SRatron  in  großer  Sttenge  barbieten;  aucr) 
ijx  e$  wa^rfct>etnlic() ,  baß  baö  ^eiße  Tlfrifa  beren  eine  9)?enge  befijjf. 
3n  Ungarn  im  SBi&arer  Äomitat  jwifchen  £>ebre$in  unb  ©roßwarbein 
wirb  bie  natürliche  rohe  ®oba  auch  auö  mehreren  @een  gewonnen. 
£ie  flirren  ben  tarnen  »weiße  ©een ,«  weil  bad  war;renb  bed  ©om* 
merd  oerbampfenbe  SSBajfer  ben  ©anb,  ber  ben  &oben  auömacr)t/  mit 
einem  weißen  Söefchlag  oon  Patron  belegt. 

&ie  (Erzeugung  bed  bafifcr)  fohlenfauren  Stfatronä  in  ben  (Seen 
fcheint  auf  ber  3erfefcung  beö  Äochfaljed  burch  fohlenfauren  Äalf  ju 
berufen,  aud)  bilben  fid)  allenthalben,  wo  biefe  beiben  ©afje  gemengt 
|Tnb,  nacr)  er  trollet'  $  «Beobachtung,  (EffIore$$en$en  oon  fohlen* 
faurent  Sftatron. 

QieQoba  aud  ben  9?a tr  onfeen  erfcheint  in  grau  *  weißen 
ober  anberd  gefärbten  ©tiicfen,  ijt  frei  oon  2lfd)e  unb  Äo^Ie,  enthalt 
aber  eine  gewijfe  Ouantitdt  Äochfalj  unb  fchwefelfaured  Patron,  ©ie 
befielt  and:  23,44  fo^lenfaurnn  Patron,  38,21  S^lornatron,  18,35 
fdjwefelfaurem  Dtatron,  14,0  SGBaffer,  6,0  unloeUidje  Steile.  £)iefe3 
SHaturprobuf  t  ifl  a  n  b  e  r  t  h  a  l  b  f  o  h  l  e  n  f  a  u  r  e  6  Patron. 

3 ii  unfern  gabrifen,  3>rucf.-  unb  gdrbereien  i)l  bie  natürliche 
0oba  burch  bie  fün|iliche  faft  allgenifin  oerbrdngt.  Bei  ber  SBof;lfeif* 
^eit  bed  in  unermeßlicher  Wenge  oorjanbenen  Äochfaljea  finb  eine 
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grojje  ?(rt$a$I  ©obafabrifen  in  (Europa  entflanben,  bie  ba$  fo$fenfaure 
Patron  ( frpfraUtfirte  ©oba),  in  fcinldnglidjer  Wenge  für  ben  8a» 
brifabebarf  liefern,  unb  im  2Öef entließen  bad  oon  Ceblauc  juerfr  an* 
gewenbete  93erfa$ren  bei  ber  fcereitungöart  berfelben  befolgen,  welche 
barin  beilegt,  ba3  £od)fa($  erjt  burd)  ©djwefelfdure  im  SReoerberir* 
ofen  ju  jerfejjen,  unb  ba$  gewonnene  fdjwefelfaure  9?atron  nad)ge* 
£enb$  mit  ben  gleichen  @ewid)töfr)ei(en  geflogenen  Äalffteinä  ober 
Äreibe  unb  mit  ber  Jpdlfte  bed  ©eiüid)td  gepulverter  £o$(e  (abgejieb* 
ter  ®teinfo$fen)  gemengt  im  glamnunofen  $erfegt  wirb.  £>ie  gefdjmof* 
jene  unb  erfaltere  Waffe  wirb  in  ®tütfe  jerfc^ragen,  in  warmen  SBaf* 
fer  aufgeUjt,  bie  er&aftene  fceUe  ?auge  abgezapft  unb  $ur  Srocfne  ein* 
gebampft,  woburdj}  bad  ©obafaf$  ober  bie  gereinigte  fün|l(tci>e  ©oba 
erhalten  wirb,  welche  gröfjtentfjeifö  auö  fo^fenfaurem  Patron  befreit, 
aber  immer  geringe  Wengen  t»on  'S(jnatron  unb  ©djwefefnatrinm, 
aud)  ©fauberfalj  unb  Äod)faf$  enthält.  Um  boö  2((matron  in  fo^ren- 
faured  Patron  umjuwanoeln  unb  ben  <§ci)wefff  $u  entfernen,  wirb  bad 
@al$  mit  *IA  feineö  93ofumend  an  «gdgefpdne  gemengt  unb  tu  einem 
SHeoerberirofen  mdflig  rot$  geglüht,  woourd)  aufl  bem  2l£uatron  for> 
lenfaured  Patron  entfielt.  Dad  fo  erhaltene  ^robuft  cnfyäH  gegen 
50  9>ro$ent  2tlfafi  unb  bileet  bie  erjte  Cualitat  ber  gereinigten  <2oba. 
£urd)  (Sinbampfen  ber  Wutterfauge  and  ber  SarfJellung  ber  Wutter- 
tauge  fc>eS  frpftaUi|Uten  for/Ienfauren  Sftatronä  erhalt  man  ein  @ooa; 
falj,  w>eld)ed  nur  ungefähr  80  ^rojent  9?atron  a(ö  fofjlenfaured  97a* 
tron,  aufjerbem  Äoc^folj  unb  fdjwefelfaured  Patron  enthalt,  weldjeS 
$ur  2>arjtellung  uon  @eife  unb  $ur  ©laöfabrifation  benu^t  wirb. 

X)aS  wajferfreie  fofjlenfaure  9?atron  enthält  in  100  Seifen: 
58,58  Patron,  41,42  Äo&lenfdttre ;  baS  frptfaüt|lrte  for;Ienfaure  Wa* 
tron  hingegen  befielt  aud:  21,81  Patron,  15,43  Äo^eufdure  unb 
62,76  SBajfer. 

$aö  im  JJanbef  »orfommenbe  frp|lalli|irte  fo^ienfaure  Patron 
enthält  noer)  etwaä  fdjwefelfoured  Patron ;  efl  fonn  in  ben  meinen 
Sailen  in  ber  2>rucf*  unb  Sarbefunft  flott  ber  ^ottofdje  oerwenbet 
werben,  unb  ba  ed  aud  ben  ©obafabrifen  oft  oerfdjieben  am  dfaii-- 
fd)en  @a!$ge£alt  oerfommt,  fann  eö  gleid)  ber  ^.Nottafd)e  auf  bie  ©fite 
geprüft  werben.  ®3  wir©  in  ftranfreid)  jur  Bereitung  ber  Dlbcijen 
in  oer  £iirfifd)rotf>fdrbcrei,  bann  jum  Mjtufcn  einiger  Worbantö  unb 
Safelfarben  oerwenbet. 

£>ie  äjjenbe  Sttatron  Tauge,  Sftafronr}pbrat,  wirb  wie  bie 
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d(jenbe  Äalifauge  burd>  gebrannte»  Seit  barge(MIf.  SBenn  man  fle 
auö  ben  wfd)iebeimi  natürlichen  (gobaforten  gewinnen  will,  fo  muf* 
fen  biefelben  erft  genialen  werben,  inbem  fic  ftd)  fcnjl  nid)t  feiert 
mißlangen  Iaffen ;  auf  100  9>funb  gemahlene  ro£e  £oba  werben  40 
9>f»nb  frifcf)  gebrannter  Äalf  genommen.  J)ie  ®oba  wirb  erft  in  2Baf* 
fer  aufgel6|l,  nnb  bie  erhaltene  Pauge  mit  bem  Äalfbrei  gemengt,  ab* 
flehen  gelafiY«f  aföbann  bie  fauflifdje  ütfatronlauge  abgezapft. 

tfud  ber  funjtlidjeu  fo&lenfauren  £oba  wirb  bie  Äjjnatronlauge 
mit  ipilfe  oem  gebrannten  Äalf  eben  fo  wie  bie  äjjenbe  Kalilauge 
bereitet. 

2(uf?er  bem  bafifd)  fo^Ienfauren  Watron  (@oba)  werben  in  ber 
$rucf*  nnb  gdrbefunjl  nod)  »adjffe^enbe  Sttatrouoerbinbungen  (Stta* 
tronfafje)  oenvenbet : 
a)  £)a$  f  et)  we fei fa  n r  e  SHatron  (©lauberfalj),  wefdjeä  and: 
19,38  i")?atron,  24,85  @cr;wefelfä»re  nnb  55,77  Sajfer  befielt. 
Ü6  wirb  meifr  alel  Sflebenprobuft  bei  mehreren  cfyemifdjen  ?lrbet- 
ten  gewonnen,  nnb  in  ber  3i'Hgbrucf'erci  fllö  3ufajj  $u  ben  wei- 
sen tfjjreferven  nnb  $ur  £>ürftellung  beö  cfylorigfanren  f)?jfron$ 
((E&lornatron),  bann  alü  SDfittel,  um  auö  ben  bafifcfjen  eiJigfau* 
reu  SMeilofungen ,  weldje  auf  ba$  Öewebe  gebracht  werben, 
fdjwefelfaureö  iölei  barauf  ju  fallen,  nnb  mit  cfyromfaurem  Äali, 
Chromgelb  ober  djromorange  garbe  ju  fallen, 
h)  2>ad  faljfaure  9»  a  fron  (Äod)falj),  welche«  and:  39,66 
Natrium  unb  60,34  (Et)lor  befielt,  wirb  in  ber  3^»gbrucferet  $u 
ber  Sarftellung  beö  dtyloxö  ,  ber  fal$fauren  £r)onerbe,  beö  falj* 
fauren  (SifenÖ,  ber  falpeterfal$fauren  3innauflofung  u.  f.  w.  oer* 
wenbet.  GS  finbet  r)iu  nnb  wieber  and)  «öerwenbung  $um  V*ti* 
mifc&en  $u  garbenbefoften,  beren  Pigmente  mit  3i«"«»flö|'tingeii 
aufgefc^Ipjfen  werben, 
c)  £>aÖ  djlorigf  au  re  Patron  ((£  t)  l  or  n  a  t  r  o  n  in  liqniber 
gorm),  t)abe  id)  $nerjt  311111  ibletd)cu  gefärbter  (Stoffe  in  ber 
3«ugbrucferei  empfohlen,  wonad)  eö  t)ätifigen  Eingang  für  beiu 
felben  ©ebraud)  gefnnben  r)at.  (5$  wirb  aud)  als  £>urd)nar)md-- 
bab  $ur  (Srt)ö(>ung  eifengelb  bebruefter  ober  gefärbter  3*uge 
i>erwenbet.  giir  bcrgleid)en  GJebraud)  fkllt  man  ec  ftd)  leidjt  ba-- 
burd)  bar,  wenn  9'A  Steile  troefener  (Ifclorfalf  in  20  Steife 
faltem  SSBaffer  aufgelojl,  I3'/2  $r)eife  Ö5lauberfal$  fit  20  St)eile 
Reifem  SSBaflVr  aufgclöft,  biefe  fluflöfung  $u  ber  Gt)lorfalfauf» 
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löfuug  gebracht  unb  eine  0cunbe  fang  gerührt  wirb.  £er  Äalf 
bed  (£l;forfalfd  verbindet  jid)  mit  ber  @d)wefelfäure  bed  ©lau* 
berfaljed/  unt>  fällt  ald  fd)ivefeffaur%*r  Äalf  $u  »&oben,  wä(>renb 
bad  d)lorigfaure  Patron  in  per  tfuflöfung  bleibt, 
d)  2)ad  p£odp£orfaure  Patron,  weld)ed  in  neuerer  3f»t 
ald  Surrogat  für  ben  .tfu&fort)  in  Den  Äattunbrucfereien  empfoh- 
len würbe  na)  Dem  arfeniffauren  Patron  fd)reibt  X) a* 
nie!  Äoc^lin  äl;nlid>e  £igenfrf)aften  $:t. 

53  an  bent  21  mm  ouiaf  od  er  fluchtigen  2t  ( f  a  ( t. 

£>ad  Ii  m  m  o  n  i  a  f ,  Ammonium,  f  I  it  d)  t  i  g  e  6  Ultati 
ejrijtirt  in  ©adgetfalt,  unb  befielt  in  foldjem  3ujiande  aud:  82,54 
©ticftfoffgad  unt>  17,46  2Ba|Terfrojfgad.  (Sd  bejifct  einen  &öd>tf  Durd)- 
bringenben  ©erud),  fdjarfbrenneuben  ©efchmacf,  reagtrt  alfalifd)  unö 
bräunt  f$on  in  einiger  (Entfernung  bad  Gurcumapapier.  2>ad  2tmmo* 
niafgad  ijt  oiel  leichter  ald  bie  atniofp&drifd>e  Cuft,  löfd)t  brennenbe 
Körper  aud,  tobtet  bie  $f)iere,  unb  wirb  bei  einer  angemejfenen  $em* 
peratur  unb  £)rucf  oou  mehreren  Atmofpj>ären  tropfbar  ßttjfig,  bilbet 
bann  eine  farblofe  ^Juffigfeit  oön  0,76  fpe$tfifdjer  ®d)were. 

2>ad  tfmmoniaf,  weldjed  nid)t  in  bie  Ätaffe  Der  Metalle  gejagt 
wirb,  bilbet  mit  bem  SQBafler ,  uon  welchem  ed  begierig  emgefd)lucf t 
wirb,  ben  @alm  iafgeijt  ober  bad  liquibe  Ammonium,  weldjetf 
man  erhält,  wenn  man  gleiche  ©ewicfotdtbeile  &a(miaf  unb  gebrannten 
Äalf  im  gepuloerten  3uftanbe  gemengt,  unb  in  eifemen  Retorten  bad 
entwtifelnbe  @a$  oermittfljl  eined  Ceitungdro^red,  ®d)langenro(>r  unb 
Äiijjlfaf},  burd)  ?lnfangd  geliube,  bann  imnur  fteigenbe  Jpijje  in  ein 
falted  SBajfer  leitet.  (£d  wirb  aud)  im  ©rofjeu  fabrifmdfjig  auo  bem 
ro£en,  bei  ber  £)efrillation  bed  Uriud  u.  f.  w.  gewonnenen  Jlnimoiiiaf 
bargejietlt.  Dad  flüffig*  ?immoniaf  ift  farblod,  oou  tiarfem  ©erud) 
nad)  ©ad>  äfcenbem  ©efcfemacr",  reagirt  alfalifd},  unb  wirb  bei  einem 
fpejijifd)en  ©ewid)t  oon  0,80  bid  0,85  in  2lmoenDung  gebracht. 

Dad  flüffige  Ammonium  wirb  in  ber  3>rucf  unb  $drbefUnjt 
mannigfaltig  oerwenbetj  fo  $.  83.  jur  fliiflöfung  bed  Äupferornbd,  um 
?lmmoniaffnpfer  $u  fupfergruuen ,  blauen  unb  brauneu  §arben  barju- 
fiellcnj  mit  gepnloerter  (£od)eniUe  jufainmcngeru^rt,  jur  Bereitung 
ber  '2lmmoniafal  - Cochenille  für  £)umpffarben;  bann  ald  &eimifd>unci 
ju  ben  mit  @tärfe  oerbicfren  (larfen  ^arbbifofteu,  um  eine  beflVr« 
93erbinbung  in  benfelben  £eriutfellen,  unb  bad  Su|Terigu*erfren  berfeU 
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teil  $u  versilbern ;  au$  wirb  ed  mit  >  vielem  SBSaffer  verbünnt  ald 
2)urdjiia$mdbab  für  $elle,  mit  ijjfarben  bebrucfte  ©rünbe,  um  bie 
weißen  SRdnber  (Um$of),  bie  ftd)  um  feie  Äjjfarben  fcdufig  bitten ,  ju 
fofeitigen;  enblid)  beim  gdrben  bed  (Etyromorange  u.  bgl.  gebraucht. 
3't  ber  SBaibfupe  ivtr£>  cd  burd)  bie  ©abrang  entwickelt ,  uno  £dlt 
Juni  Ztyil  ben  Snbigo  im  aufgefojien  3"tfanbe.  2>ad  ämmoniafgad 
bteut  aud)  jum  fd)nellen  SBefeftigeu  ber  aufgebrueften  SÄorbantd  auf 
teil  3eugen ,  weburefc  bie  fcafen  mdglic^fl  fdjneü  in  baftfetye  ®al$e 
umgewanbelt  werben. 

Unter  ben  ?(mmoniafuerbinbungen  mit  (Sauren  wirb  tad  fal$* 
f  a  u  r  e  21  m  in  o  n  i  a  f  (^afmiaf)  bei  vielen  ©egenfrdnben  in  ber  T>rud* 
unb  garbefunjl  venveubet;  fo  5.  SÖ.  ber  ejfigfauren  $£onerbe  ®almiaf 
beigemifdjt,  er$ö£t  berfelbe  ntcf>t  nur  bie  t>am\t  erzeugten  garben, 
fonbem  veranlagt  bei  ben  mit  <2>tdrfe  vertieften  aud)  eiiie  beifere  53er* 
binoung.  SBei  flpplifationd  unb  $ampffarben ,  bereu  ^igment  mit 
9J?rtatlauf!öfiuigen  aufgefdjlojjen  wirb,  tvitt  ber  udmlicbe  galt  ein. 
?tud)  fejjt  man  Den  garbbefofteu  ®almiaf  ju,  bie  man  mit  3innauf* 
Iöfungen  jum  gdrben  oenvenbet,  woburd)  bie  3erfefcung  bed  C^lor* 
jinnd  burd)  SBajjer  oer^inbert  wirb,  tfud  biefem  ©runbe  jie^t  man 
ed  aud)  äfterd  vor,  bie  falpeterfal&faure  3i"nö"fiöf"»9 /  ftatt  mit 
©alpeterfdure  unb  0af$fdure,  mit  Salpeterfdure  unb  ©almiaf  $u 
bereiten. 

2>cr  Öalmiaf,  faljfaured  tfmmoniaf,  <E$lorara» 
monium,  welcher  aud:  32/03  Ammonium  unb  67,97  ©aljfdure  be* 
(lebt,  fomnit  im  Jpanbel  entweber  fubltmir't  in  i&roten,  ober  wenn  er 
auf  najjem  SBege  bereitet  wirb,  frvjtallinifd)  iu  bergorm  fleiner  £ute 
vor.  (£r  befielt  aud  farblofen,  luftbefrdnbtgen  Ärvilallen,  bie  fc^arf 
ftecfyenb,  faljig  fcfyiuecfeii,  unb  fld)  in  2,72  Stetten  faltem  unb  glet* 
d)en  feilen  jiebenbem  SCBajfer  auflöfen  3n  ber  iji&e  verflüchtigt  ber 
©almiaf  in  weißen  dampfen. 

3n  frühem  3eiten  würbe  ber  ®almiaf  aud  Ügvpten  belogen, 
wo  man  i&n  aud  Äame&fmifl  verfertigte.  3m  3a£re  1759  würbe  er 
$uer(c  fun(ilid)  in  £>eutfd)lanb  bargejtellt,  unb  wirb  jejjt  fabrifmdjig 
in  allen  Cdnbern  bereitet. 
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geltet  ^bfd)nxtt 

$011  ben  ct(faltfc$en  @rben  unb  bereu  <Sat$e, 
toelc^e  in  ber  $)rucf*  unb  gctr&efunft  sertoen* 

ber  toerben. 

Unter  ben  altaltfd)< n  (Erben ,  meiere  in  bie  &foffe  ber  OTetaUe 
gejagt  werben ,  nimmt  bie  Äalhrrbe  in  t'^ren  SJerbinbungen  eine  we» 
frntfich  wichtige  dtode  in  ber  X)ritcf*  unb  gärbefunfl  ein;  weit  weniger 
bie  $alf'  ober  ifcitfererbe,  welche  mir  in  i^rer  33erbinbung  mit  2>d)\ve* 
felfdure,  ald  fchwefelfaure  üftagnefla  $uweiten  bei  ber  ^artfellung  ber 
Gtyromorangefarbe  verwenbet  wirb. 

$3 on  bem  Äalf  nnb  ben  &a(foerbinbungen. 

£>a6  (Ealjium,  welche*  ba$  metallifcheSRabifat  bed  Äaffa  an*' 
macht,  bilbet  im  reinen  3u|tanbe  ein  filberweißeä  9J?etau\  (£d  würbe 
im  3a£re  1808  juerjl  von  £aon  rein  frargefrellt. 

SO?it  &o(?(enfdure  oerbunben  alö  f  o  f)  f  e  n  f  a  u  r  e  r  Ä  a  l  f  fommt 
bte  äalferbe  liberaud  £dufig  in  ber  Jttatur  vor.  ©er  Äalffpatb  nnb 
ber  weiße  «Warmor  finb  fajl  reiner  frpftallifiner  unb  frotfallinifcher 
fo^Ienfaurer  Äalf.  2>er  gewöhnliche  ro&e  Äalftfein  i|l  fo&fenfaurer 
töalf,  gemengt  mit  größerer  ober  geringerer  90?enge  von  $t)on,  auch 
fo^enfanrer  Salferbe.  ?lufrerfchafen,  SWiifc^elfc^afeii ,  (Jierfchalen  uno 
ÄoraUen  beilegen  meitfentjeild  au8  fo£(enfaurem  Äalf.  £er  natürliche 
fo^fenfaure  Äalf  ijt  immer  waflerfrei,  unb  befreit  in  100  Reiten  auö: 
56,29  Äalf  unb  43,71  Äo&fenfdure. 

5)ie  treibe  ijt  foblenfaurer  Äalf  mit  einer  größeren  ober  ge* 
ringeren  Wenge  Sfcon  unb  fo£Ienfaurem(Sifenojn>bul  eingemengt.  Die 
treibe  unb  ber  fo^enfaure  Äalf  wirb  in  ber  2)rucf*  unb  gdrbefunfr, 
bei  manchen  garbenanfd&en ,  befonberd  Denjenigen,  welche  ®d)wefel* 
fdure  ent&afteu,  juni  Hbftufen  ber  (Säure  oerwenbet;  bie  Streike  itt 
ber  $urfifd)rot^fdrberet  $u  bemfelben  3ioecf,  um  ben  ttlaun  auf  ber 
alaunten  3Baare,  bann  ald  Äreibebdber  um  bie  0dure  ber  auf  bad 
Beug  gebrückten  garben,  vor  unb  nach  bem  färben,  ju  neutralifireu ; 
ober  auch,  wie  e$  bei  ben  eifengelben  garben  ber  galt  i\t,  ben  Zon 
Oer  garbe  gu  mobilen  u.  f.  w. 

£>er  gebrannte  Äalf,  bad  £aI$inmoröb,  auch 
falf  genannt,  wirb  erhalten,  wenn  ber  ro£e  Äalffteiu,  wie  folcheS 
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beim  Äalfbrennen  gefd)ie$f, antyaltenb  geglüht  wirb.  2)ie  &or)fenfdure 
11  uo  ba3  SGBajfer  werbe»  Dabei  verflüchtigt,  unD  bie  Äalferbe  bleibt  ald 
(Xaf^iumorpb  jttrücf. 

2)ie  ©nte  bed  gebrannten  Äalfd,  welche  in  ben  Operationen  ber 
£>rucf»  unb  gdrbefunil  wo&l  ju  berücf  listigen  tjl,  &angt  von  ber 
SÖaljf  bed  ro^en  Äalffretnd  ab.  (Ed  gibt  Äalf,  welker  in  100  feilen 
nur  27  fyeiU  Äalferbe,  33  Steife  &bonerbe,  10  S&eife  Äiefelerbe 
unb  baö  übrige  Safler  unb  Äo^lenfdure  enthält,  wd&renb  in  einem 
anbern  60  —  80  ££eile  Äalferbe  enthalten  ftnb.  ©eringe  ©orte  wirb 
magerer,  gute  hingegen  fetter  Äalf  genannt. 

3u  beu  englifdjen  gabrtfen  unb  Färbereien  wirb  meijtenö  Hu« 
(lern-  unb  2)?iifd>elfd)alen  Äalf  oerarbeitet,  ber  oon  vorzüglicher  unb 
meifl  gleicher  /Qualität  ijt.  Um  übrigens  ganj  reinen  :%falf  $u  ers- 
ten, fdjneibet  man  reine  weiße  treibe  in  fladje  tafeln,  ober  jerfdjtdgt 
reinen  weißen  Marmor  in  ©tücfe,  fd)id)tet  biefe  lagenweife  mit  Äo$-- 
Ieu  in  einen  redjt  gut  jief)enben  SEBinbofen,  unb  laßt  fie  fo  lange  fceftig 
glühen,  biö  alle  Äo^lenfaure  aufgetrieben  t fl ,  unb  nad)  bem  (Erfalten 
^dure  nidjt  me£r  tamit  aufbrauir.  £)ie  Äreibe  verliert  burd)  ba5 
förennen  bie  Jpdlfte  it>reö  ®e\vid)te$  an  Äo^lenfdure  unb  SBajfer,  unb 
bilbet  nun  reinen  Üfcfalf,  ber  weiß  vongarbe  ijr;  er  ift  fd)arf,  fd)mecft 
laugenfjaft  djsenb,  jerftört  t&ierifcrje  ©ebil&e,  unb  oerwanbelt  bie  blaue 
garbe  au6  bem  ©emdct;0reict  in  ©rün.  (Sin  folcfyer  Äalf  begebt  aud: 
28,09  ©auerftoff,  71,91  Gallium,  unb  befifct  ein  fpejif?fa*)e$  ©e- 
wid>t  oon  2,3. 

2>er  geivctyulidje  gebrannte  Äalf  aud  for)Tenfatirem  Äalfjtein 
$eicf)net  fid)  burcr)  folgenbe  (Eigenfdjaften  auf:  (Er  befi£t  einen  fd}ar- 
fen  dtjenben  ©efcfjmacf ,  er&ifct  fid),  wenn  SBajJer  barauf  gegojfen 
wirb,  bid  jum  hieben,  unb  ifl  in  680  Steilen  faltem  SBafier  vollfom* 
men  locUid);  bie  ©duren  löfen  ibn  unter  (Entwidmung  großer  Jpijje 
o^neju  braufen  auf;  gegen  SReagentien  vergalt  er  fid)  wie  bie  Mta» 
lien,  jerfdllt  an  ber  Cuft,  inoem  er  nad)  unb  nad)  SSBajJer  anjie^t,  $u 
einem  garten  weißen  $>ulver ,  unb  abforbirt  Äo^lenfdure  auf  berfel» 
ben;  mit  SQBajfer  befprengt  in  Äalfpuloer  umgeivanbelt,  binbet  er  ben 
fejten  Xl;eil  bed  SS8.ij]Yrö  nnb  erfd)eint  afd  Äalftynörat;  mit  SGBajjer 
gt'Iofdjt,  wirb  er  ge(öfd)ter  Äalf  genannt,  unb  bttoet  ein  $>robuft, 
welcr)ed  fid)  00m  ungelöfdjten  Äalf  nur  baburd)  uuterfcr>eibet,  baß 
jener  fein  mdjjrenb  bed  brennend  verlorened  SajTer  ivieber  angenom- 
men,  oon  ber  vorigen  Ägbarfeit  aber  nictytd  verloren  (>at.  »eim  £0* 
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Wen  beö  Äalfd  wirb  ein  Sfjeif  bed  28ajfer0  ,  ber  au6  fejtem  ®aiT^r 
unb  SßSdrmejToff  befielt ,  jerlfgt,  brr  fejle  $£eil  bfö  $3ajfer6  tritt  an 
ben  £a(f,  ber  SBdrmeftoff  wirb  frei,  unb  eitert  baDurcf)  bad  $$dno* 
men  ber  J?i£e  3n  folcfcer  »efdjoffen  freit  btlfct  Dad  g>roöufr  ein  Äalf* 
frnbrat,  Äalfmil^.  SEBirb  bem  geldfdjten  Solf  me£r  SBüffer  $u* 
gefegt  fo  entließt  eine  mircf>ä$nlt$e  glujTigfVir,  welche  bie  Äalfmilcfc 
fcfjwebenb  ©erteilt  enthalt,  unb  Äalfpobrat  irt. 

Cäfjt  man  bie  äalfniUd)  rufr)ig  ittf&en,  fo  bafj  alfeS  fufpenbirt 
»orfranbeue  Äalfpobrat  ju  QJobeu  fällt,  fo  bietet  bie  obenjte^enbe  waf* 
ferflare  güijftgfeit  bad  Äaffiv  affer  bar,  Wffdjeö  ein  Sfreil  gebrann* 
teu  Äaff  in  680  feilen  SSBoffer  aitfgelöjl  enthalt.  £>aö  Äalfwaffer 
brfifcr  einen  fcfoarfen,  djjenben  Öefdjmacr1,  wirft  auf  bie  gefärbten  9>a« 
Viere  wie  bie  Älfalten,  unb  Dient  auefc  a(0  SReagend. 

Äalfrafrm.  SÖenu  man  bad  Äalfwajfer  in  offenen  Gefäßen 
jUfren  laßt,  fo  jtefrt  ber  Darin  aufgelöjte  Äalf  naef)  unD  naef)  Äofrlen* 
fäure  auö  Der  fltiuofpbdre  au,  unb  änDert  jid)  baburd)  wieber  in  fofr* 
(enfauren  Äalf  um;  er  bilDet  ald  folcfcer  auf  ber  Oberfläche  ted  Sßap 
ferd  eine  finflallinifcrje  J?aut,  weld)e  ftalf ratym  genannt  witb.  SHad) 
unb  nact)  dnbert  ficfc  «Her  aufg4ofte  Äalf  in  Äalfrafrm  um,  woburefc 
bie  ä£enbe  Äraft  beö  Äalfwajfer«  gäu$lid)  verloren  gefrr. 

£>er  frifd)  gebrannte  Äalf  ift  baö  «Wittel  Äali-,  OJatrom  unb 
Tlmmoniumlaugen  äjjenb  (fauflifer))  ju  mad)?n. 

3u  ber  2)rutf-  unb  gärbefunjt  ftnbet  ber  gebrannte  .ftafP  oiefe 
tfnwenbung;  nament(id)  jur  Muflöfumj  be$  3»bigod  in  ber  Äupenfär* 
berei ;  al£  &a(fmild)  ju  oerfctjii'Denen  3)urd)iiaf)mdbdDern,  um  Metall* 
ojrnbe  aud  tfrren  Auflösungen  auf  Den  3*ugeu  nieDer$ufd)logen  oDer  ju 
ornDiren;  bei  Oer  rarjtellung  unb  guirung  ber  crjrouigrauen,  djromgru» 
nvn  unb  crjromorangegarben;  juni  9?uanjiren  mehrerer  garben  u.  f.  w. 

Unter  ben  Äalfoerbinbungrn  mit  ©äuren  nehmen  bie  folgenbfii 
Äalffalje  in  ber  £)rucf*  unb  gärbefunjt  eine  SRolle-  ein : 
a)  &er  effig*  unb  bren$e(id)  froljfaure  &alf.  ©en  ejftg* 
fauren  Salf  erhält  mau,  wenn  fo  viel  gepulverte  reine  treibe 
ober  weißer  Marmor  im  erwärmten  bejtiUirten  (Effig  ober  reiner 
Sffigfdure  aufgelöft  wirb,  al$  jur  9?eutra(ifation  ber  ®äure  er* 
forberlid)  ift ,  unb  burd)  »orftdjtiged  (Sinbampfen  bie  gluffigfetr. 
bei  gelinber  SÖdrme  bid  &um  Är»|taUifation«punfte  bringt  ober 
Sur  Srocfenfceit  einbunftet.  ©er  effi^faure  Äalf  frpflaUtftrt  in 
feibengldn^enben  Nabeln,  ijt  gerucr>lodf  befi^t  einen  fcr;arfen 


i 


Digitized  by  Google 


90 


bitferliefee»  erwärmenden  ©efefemaef ,  jerfällt  in  ber  Cuft,  (oft 
jiefe  (riefet  in  SSBaffer,  und  befielt  in  100  Reifen  aud:  85/53 
Äalf  unb  64,47  (Sijigfäure. 

3n  ben  Äattunbrucfereien  wirb  ber  SSBo£ffei($eit  wegen 
öudfcfeliefilicfe  nur  &of$ej[igfaurer  Äalf ,  tfceild  im  rofren,  t£eil$ 
im  mer)r  geläuterten  3ujtanbe  verwendet.  £>en  ro£en  bren$eliefe 
$ol$ef[igfauren  Äalf  führte  iefe  jui'rfl  als  3erfefctingdmitte(  ftatt 
bem  SMeijucfer  in  ben  Äattunfabrifen  ein.  Um  ro&en  &oI$ej[ig» 
fauren  Äalf  im  ©roßen  ju  bereiten ,  t>ampft  man  4?ol$ej[ig  ober 
9!}?eilerwaj]Vr  bio  auf  ben  fünften  £t)ei(  feined  ©ewiefetS  ein,  (oft 
tu  ber  eingebampften  gluffigfeit  burefe  Jpiffe  uon  SBärme,  fo  oie( 
fein  geftofjenen  weißen  Warmorf  Äreibe  ober  an  ber  Cuft  $er* 
fallened  gufeö  Äalfme&l  auf,  ald  Die  «Säure  oermögenb  ift  ouf-- 
ftunefemtn ,  unb  ftltrirt  bie  gefättigte  glüjfigfeit  burefe  einen  (ei* 
nenen  Beutel.  Da$  Ciquibum  (teilt  ben  brenjeNcfe  &ol$ej[igfauren 
Äalf  in  (iquiber  gorm  bar.  Bnr  Srocfuifl  vorftefetig  eingebampft 
wirb  troefener  fjoljejfigf  ourer  Äalf  ermatten. 

3m  mejjr  geläuterten  3uftanbe  wirb  ber  ^oljeffigfaure 
Äalf,  we(c()er  attefe  unter  bem  fl?amen  Sbletguefer«  @urro* 
gat  befanut  ift,  fabrifmäßig  auf  fo(genbe  2trt  bargeftellt.  SD?an 
bringt  Den  beftillirten  (reftifairten)  i>o(je|Jig  in  gäfier,  we(cfee 
nur  $ur  J?älffe  Damit  angefüllt  werben,  um  burefe  ba*  2lufbrau- 
fen  bad  Überlaufen  $u  oer&inbern,  neutra(ij"irt  mit  fobjenfaurem 
Äalf  fo  lange  bid  fein  2fufbraufen  mebr  erfolgt,  unb  ade  (Saure 
an  ben  Äalf  gebunben  ift.  SBenn  biefect  oollbracfet  ift,  fejjt  man 
Äalfmilcfe  (mu$u ,  uuD  prüft  mittelft  fleiner  abftltrirter  »proben 
bie  Neutralität.  3tf  oiefe  erreiefet,  fo  läßt  man  bie  glüjfigfeit  in 
SHu&e  fläreu,  wobei  ein  «Sefeaum  jlcfe  abfei)eibet.  Dlacfe  biefem 
93erfa&ren  gebrauefet  man  auf  1000  <pfunD  Deftillirten  ^oljejfig 
burefefefenittliefe  127,5  fofrlenfauren  Äalf  unb  24  $>funb  gebrann* 
ten  Äalf  &ur  Äalfmilcfe  bereitet,  wonaefe  bie  glüjfigfeit  12  ©rab 
ibaume  jeigt  unb  197,95  &oljefftgfauren  Äalf  enthält.  SSBenn 
ber  tyoljejfigfatire  Äalf  bi$  $u  20  ©rab  iöatime'  eingebampft  wirb, 
fo  erfejjen  120  3>funb  öeöfelben  100  $>funb  frnftalliuifcfeen  SBlei- 
$ucfer  $um  3erfe{$en  ber  fefewefell'auren  0al$e.  Der  £ol$ejf'gfaure 
Äalf  cntfyält  im  folefeen  3uftanbe  noefe  emppreiimatifcfee  Dlt£e:(e 
unb  Sf>eer,unterfcfeeibet  ftefe  aber  auger  biefen  niefet  oor  bemejfig» 
fauren  Äalf. 
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SOBill  man  hingegen  ben  fo  bereiteten  $or$effigfauren  ÄalP 
mejr  reinigen,  unb  bem  ejfigfauren  gleich  machen,  fo  reinigt  man 
i£n  oermitteljt  &o$(e,  unb  nimmt  beim  gelinben  (Sinbampfen 
ben  per)  atd  @cr)anm  bilbenben  ££eer  mit  einem  &$auui(dffeC 
ab,  ftltrirt  £ernacfo  bie  concentrirte  fluflöfung,  inbem  man  &dge» 
fpäne  oon  weißem  Jjolj  auf  leinene  Süctyer  auabreitet,  ober  bie* 
felben  bamit  auöfullt,  an  welchen  bie  Öl--  unb  $!>eertr)eilcr)en 
fangen  bleiben. 

3n  ben  Drucf--  unb  5ä*rbereien  wirb  ber  ^oljeffigfaure  Äalf 
^diifig  al$  3erfe^ungömittef  anfratt  beö  3Mei$ucferd  für  fcrjwefek 
faure  ®al$e  oerwenbet,  um  jie  in  £ol$ejTigfaure  0alje  ju  »er* 
wanbefn;  j.  «Ö.  ^oljejfigfaure  $£onerbe,  (Si|en,  Äupfer  u.  f.  w. 
b)  2>er  (E&lorfalP,  cblorigfaure  ÄalF,  ÄalPcr)  lorib. 
2)iefe  ju  mannigfaltiger  a3enu£ung  in  ben  gabrifen  unb  Öewer» 
ben  merFwurbig  unb  wertvolle  ÄalPoerbinbung  mürbe  im  3a$re 
1799  juerfl  von  £ennaut  in  ©laflgow,  als  fcleicrjmaterial  fa* 
brif maßig  bargeßellt.  &er  troefene  (E^lorPalF  wirb  bereitet,  in« 
bem  man  Äalf^brat  auö  fe£r  reinem  ÄalP  auf  Jpnrben  bünn 
ausbreitet,  in  Kammern  auSjiellt,  unb  ££lorgaS  allmälig  in 
biefe  einwirFen  läßt,  woburcr)  eine  troefene,  weiße,  pulverige 
93erbinbung  ermatten  wirb,  welche  in  100  feilen  41,1  bis  41,2 
G&lor  aufgenommen  £at,  oon  biefen  flnb  aber  nur  ungefähr  39 
S&eile  für  ben  23leid)pro$eß  benu£bar,  ba  2  Sfretle  tyior  jur 
Jöilbung  oon  (Xblorcaljium  unb  <f)(orfaurem  Äalf  weggenommen 
werben.  (SS  fdjeint  biefeS  baS  <D?ajrimum  oon  (S^or  4"  fei«/ 
welche  baS  ÄalPfcpbrat  aufzunehmen  befähigt  ijl,  im  gewot)n(id) 
fabriPmäßig  bargefrellten  (S&lorPalP  hingegen  nierjt  fo  reid)lict) 
oorfcanben  ifh 

grifd)  bereiteter,  im  Jpanbel  oorFommenber  bejier  (SblorPolP  ent-- 
fyält  ungefähr  30  «Prozent  wirPfameS  (£r>lor.  Durcr)  lange«  'ÄufbewaJ* 
ren  verliert  er  fe&r,  unb  man  pnöet  oft  Paum  10  ^rojent  wirPfameS 
(E£lor  barin  oor.  (Er  bilbet  ein  weißes  ^Puloer,  befijjt  einen  eigent^itm* 
liefen  ©eruet),  jie£t  auS  ber  Cuft  $eucr)tigPeit  unb  Äo^lenfaure  au, 
unb  dnbert  ftd>  $ulefct  in  cfclorigfauren ,  faljfauren  unb  boppelt  fohlen* 
fauren  ÄalP  um. 

Saufeub  Steile  Palted  SBaffer  lofen  au«  100  Reifen  troefenem 
CfrlorFalP  79  ZfaiU  auf,  unb  laffen  ben  Überfluß  au*  21  Sfreileu 
ÄalP^pbrat  ungelojt  jurücf. 
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Der  trocfene  dfyioxtalt  wirb  in  bin  Drucf*  unb  gdrbereien  fetten 
eigeud  bereitet;  man  fauft  it)u  ju  annehmbaren  greifen  im  JJanbel 
billig.  Die  Wittel,  um  bi>  ®ute  be3  <£r>Corfa(fd  auf  ben  wahren  ©e« 
Ja(t  an  wirffameu  dtylor  ju  prüfen,  ftub  bie  fctjwefelfaure  3nbigo--2hif* 
löfung,  jnwerld^iger  aber  noch  bad  reine  fcrjwefelfaure  ßifenornbuf, 
welche«  bad  bleichenbe  dfylov  be$  tylottalH  in  fchwefelfaure*  (gifen* 
orpb  umwonbelt. 

Der  flu  ff  ige  (Er>torfaff ,  we^en  mau  (Ich  gewöhnlich  felbjt 
bereitet,  wirb  erhalten,  wenn  man  (Et)!**  in  Äalfmild)  biö  $ur  Sdt» 
tigung  feitet;  ber  Äalf  abforbirt  in  biefem  galle  ein  gan$e$  flequioa« 
lent  (E&lor  unb  loft  fich  ganj  auf. 

Der  <X^(orfa(f  nimmt  beim  SGBeijjMeichen  ber  oegetabilifchen  Stoffe 
eine  überaud  wichtige  Stolle  ein ;  er  bient  auch  mit  vielem  SBajfer  oer» 
bannt  jum  bleichen  ber  aebrueften  unb  gefärbten  baumwollen-  unb 
Ceinenjeuge  in  ber  fogeuannten  buntbleicbe,  unb  bilbet  baS  wirffame 
?igeud  4 um  örtlichen  Entfärben  ber  ^>urpur$ijje,  uub  anberer  mit  ed)s 
teu  garbeu  oerft-heiiiii  Senge,  wodurch  jugleid)  SSBeifj,  blau,  ©elb 
unb  ©nin  au  bie  Stelle  ber  jerfe^teu  garbe  erjeugt  unb  h^ge ffelft  wer» 
ben  fonnen;  enblich  $um  Orobireu,  £r£ö£en  unb  beleben  ber  fubjlantt» 
oen  Sifenfarben  u.  b.  m. 

S3on  bem  Waguefium  unb  ber  fa) wef e If a u te n 

b  i  1 1  e  r  e  r  b  e. 

Daö  39?  a  <j  n  e  f  t  ii  m  bilbet  bad  metaUifche  SHabical  ber  $alf;  ober 
bittererbe.  9D?it  Sauertfoff  verbunden  liefert  et?  baä  Waguefiumojrpb 
(bitter-  ober  SalfVrde). 

Dad  SWrtgnejiumorDb  gibt  mit  ber  Scfcwefelfäure  bie  fcr)wefe(* 
faure  OTagnefta,  welche  in  100  feilen  au$  16,70  bittererbe,  82,40 
@ct)wcfelfäure  unb  50,90  SBajTer  befleht  unb  bie  einige  9ttagnefta* 
oerbinbuug  t|t,  bie  in  ber  gdrbePunfl  bei  ber  Darjrellung  ber  dfyxom* 
orangefarbe  zuweilen  benuftt  wirb. 

^Ptt  bem  Aluminium,  ber  X^oncvbe  (Ulumtutumortjb), 
unb  ihren  Verbindungen,  weiche  ist  ber  Qxnef;  und  Jörne* 

f aufr  t>ertt>ettbet  werben* 

Da0  Aluminium,  weld)ed  dae*  metallifdje  dtabteat  ber  £h0l|s 
erbe  aufmacht,  wirb  wie  baö  Valium,  Natrium,  Calcium  unb  äftagne 
fiu in  in  bie  Älajfe  ber  Metalle  gewählt.       erfcheint  in  rein  dargefieU- 
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tan  3ufl<uib?  af$  ein  grauer  /  bem  ^latinfcfowamm  d^nfidjer  Äorper, 
unb  bilbct  mit  (gauerjtoff  verbunben  bad  21 1 um  i n  i u  m or  9 b  ober 
bie  reine  S&onerbe. 

2>ad  ?l  luminiumorttb  ober  bie  reine  Sfconerbe  ijl  ein  mei* 
fk$/  jerreiblicfyec* ,  gefcfjmatflofco'  $>ulver  von  dufjerji  fcngroffopifdjer 
Sigenfcbaft,  inbem  efl  bei  feuchtem  SBetter  gegen  15  ^rojent  @auer* 
froff  aud  ber  Jltmofpbdre  aufnimmt.  6d  wirb  auö  bem  ?(lu iniiiiuni^i>- 
brat  buref)  ©lüfcen  galten,  wenn  bie  £r)onerbe  au$  bem  fllaun  burefy 
fo^lrnfaureö  &afi  al$  £pbrat  niebergefd)(agen ,  unb  baö  $.£onerbe£n* 
brat  hierfür  gereinigt  wirb.  100  fc&eile  Hlaun  enthalten  10  Z\)t'\U 
reine  $£onerbe. 

2>ie  SJerbinbungen  beö  Muminiumornbeö  mit  ben  @duren  unb 
bem  Äalffcpbrate  liefern  bie  £  £  0  n  e  r  b  e  n  f  a  l  j  e,  welche  in  ber  2>rucf; 
tinb  gdrbef unfl  ganj  unentbr&rlicf)  jur  (SntwicfTung  unb  S&inbung  vie* 
Irr  organ ifdjeu  Pigmente  ftnb,  namenllicf)  jur  X)ar)leUung  ber  gelben, 
rotten,  violetten  u.  a-  garben  mejjr.  2llle  biefe  wichtigen  Wuminium-- 
ornb -flkrbinbungen  werben  wir  in  bem  2tbfd)nitte  »über  erbige  unb 
roetallifdje  SÖafen«  nd^er  feunen  fernen. 


gubtntet  &bfd)n\tt 

2ßo\\  ben  £lcn  unb  Reifen,  bie  in  ber  $>ru<f*  nnb 
gärfcefunft  »ertoenbet  derben. 

Unter  ben  Dien,  meiere  in  ber  2>rucf"  unb  gdrbef  unft  vertuen* 
bet  werben,  ift  fajt  baö  (Einjige  nur  baö  Clivenol,  welcfyeö  man 
mtd  bem  gleifdje,  baö  ben  Äern  ber  0livenfrud)t  umgibt,  erhalt.  £)aö 
Cr,  weldjeö  man  falt  auö  ben  ungegofcrnen  Oliven  preßt,  wir&3ung-- 
feruol  genannt,  unb  geivttynfid)  nur  juni  3uric^ten  ber  <2>peifen  ge-- 
braudjt.  £>aö  Dl  ber  jweiten  ^retJung,  baö  g  e  w  ö  £  n  l  i  et)  e  O  l  i  v  e  n» 
ol,  wirb  auö  ben  Arabern  ber  erfien  ^reffung,  nadjbem  man  fte  juvor 
mit  foefcenbem  SBajjVr  ubergoffen  £at,  erhalten.  £>aÖ  eigentliche  ga* 
brifol  (Huile  tournante)  wirb  hingegen  auö  ben  gegorenen  $rä* 
bem  ber  jweiten  «prefiung  erhalten;  eö  enthalt  viel  spflan$enfd)leim, 
unb  i)l  bie  vorzügliche  £  arte  ui  ben  fogenannten  Olbeijen  in  berSim 
fifdE>rot£fdrberet.  £>ie  Prüfung  auf  beffen  @ute  für  biefen  ©ebraucr; 
werben  wir  bei  ber  $urfifcr;rotf;fdrberei  nd^er  fennen  lernen. 
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3n  ber  3engbr lieferet  fe(jt  man  ben  £c)onerte--  unb  Qrifenbafen, 
bie  mit  Stdrfe  für  ben  2litfDrucf  oerbieft  werben/  ing'etchen  and)  me^* 
reren  Safelbrudfarben  nad)  bem  Sochen  Olioenöl  gu,  um  fie  gefchmeibi« 
ger  für  bie  Arbeit  $u  machen ,  auch  mag  bad  DI  in  manchen  gdllcn 
wo£;l  auch  jur  bejjern  «öerbinbung  im  gdrben  etirad  beitragen. 

Unter  ben  Seifen,  bie  $u  ben  Seifenbdbern ,  bem  2loi»iren  :c. 
in  ber  Beugbrucferei  gebraucht  werben,  nimmt  bie  weiße  Dlfeife  ober 
SRarfeitler  Seife  ben  erjten  Sftang  ein;  fte  ifr  rein  unb  ntcf>t  fcfjarf 
fehmeefenb.  Salgfeifen  pnb  hierfür  nicht  tauglich,  weil  fte  bei  i£rer 
3erfefcung  gett  auf  ben  3*ua,en  abfegen  unb  fie  fdjmierig  machen.  £)ie 
weiße  ober  Marfeiller  Seife  wirb  bereitet,  inbem  man  fa)wad)e  d&enbe 
Sobalauge  oon  5  ©rab  Sfcaume'  in  ben  Siebefetfel  bringt,  allmdlig 
Olioeuöl  $in$ufefct,  unb  jum  Sieben  bringt  wo  ftd)  balb  eine  Tlvt  (ginul* 
fion  bilbet,  worauf  man  oon  Beuern  abwedjfelnb  fcfjwadje  Üange  unb 
Dl  (iu&ubriitgt,  bid  alleö  ju  oerfeifenbe  DI  eingetragen  ijl.  Q3ei  bem 
Sieben  £at  man  barauf $u  fe$en,  baß  burd)  ju  ftarfefl  (Sr^ißen  fein 
2lnbrenneu  erfofge,  unb  baß  bie  teigartige  ftRaffe  immer  red)t  gleich  för« 
mig  bleibe,  weichet*  burd)  ununterbrochenes  Umrühren  begünjligt  wirb. 

<£$  wirb  jefct  unter  fortgefefetem  Rieben  nad)  unb  nad)  erfl  10, 
bann  20  —  25  ©rab  jiarfe  faußifdje  Natronlauge  angegeben,  woburd) 
bie  Seife  oollfrdnbig  gebilbet  wirb,  unb  ficr)  auf  ber  Oberfläche  ber 
Mutterlauge  abreibet.  £>ie  Mutterlauge  laßt  man  burd)  einen  am 
&oben  be$  Äfjfelö  befinblidjen  fyafyn  ablaufen,  fo,  baß  bie  Seife  faji 
troefen  juriicfbleibt.  2Br nu  biefeö  erfolgt  ijl ,  wirb  wieber  frifdje  ftarfe 
faufltfc^e  Natronlauge  nacfjgegoffen ,  aufö  Neue  geuer  gegeben,  unb 
mit  3nfefcen  ber  Cauge  fo  lange  fortgefahren,  bis  biefe  ein  fpejipfd)e3 
®ewtd)t  oon  1,150—1,200  erlangt  £at,  wonach  wieber  abgeladen 
wirb,  unb  bie  Seife  auf  bem  fcoben  beö  Äeffelö  jurucfbleibt  3n  bie* 
fem  3ujraiibe  jeigt  bie  Seife  eine  fdjwärslich  bun  feiblau  fa)illernbe 
garbe,  weldje  oon  S(;onerbe  unb  fcpbrot£ionfaurem  (Sifen  £erru£rt,unb 
enthält  16  <pro$ent  SÖaffer. 

Um  fie  in  meißeSeife  ttmjuwanbeln,  laßt  man  fie  in  einer  Met* 
nen*!0?enge  Reißer  fdjwadjer  Sobalauge  $ergc£en,  beeft  ben  Äejfel  $tt, 
wo  ftd)  bann  eine  eifen^altige  £l)onfeife  $u  hobelt  fe£t,  bie  reine  Seife 
hingegen  ald  weißer  Seig  auf  ber  Oberfläche  ficf)  audfehfibet,  unb  je$t 
in  bie  gönnen  gefdjöpft  witb,  wo  fie  nad;  bem  ?lbfü£len  fefr  wirb. 

3n  ben  fran&öfifehen  Seifen ftebereien  pflegt  man  gewöhnlich  bei 
{Bereitung  ber  Dlfeife  V8  Samenöl  $ujufefcen,  weil  o£ne  biefen  3ufafr 
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tote  Seife  grief  ig  wirb,  ficr>  m"d)t  gut  fönetben  faßt,  unb  Fe.iie  glatte 
Sdjnittfldcfje  beforamt. 

SSenn  bie  $um  Seifenfieben  oerwenteteSoba  fe£r  rein  von  fremb* 
Artigen  Salden  ift,  fo  ij*  bie  «Mutterlauge,  wegen  Langel  an  aufge« 
loften  Salden,  tl;ei(ö  $u  teidjt,  tt)ei  6  befi£t  fie  oucf)  eine  $u  große  ?tn* 
gter)ung  &ur  Seife,  aU  baß  ftcr)  Hefe  auf  bie  Oberfläche  ergeben  unb 
abfonbern  fann.  3»  biefem  galle  muffen,  um  bie  Mutterlauge  feftwe* 
rer  ju  machen  unb  bie  Jtuflödbarfeit  ber  Seife  im  SBaffer  ju  minbern, 
Hälfte  ftugefefjt  weröen,  bie,  or)ne  bie  Seife  bebeutenb  $u  jerfejjen,  eine 
giinftige  SBirfung  oerurfad)eu.  ipierju  eignen  fid)  ba«  Äodjfalj,  au$ 
aubere  wohlfeile  Äati*  ober  97atronfaf$e  am  beften. 

&i$weüen  wirb  bie  weiße  Olfeife  abjid)tlid)  mit  einer  großen 
Spenge  SBafier  oerfdlfcfyt,  weld)e6  oft  60<projent  betragen  fann.  Durd) 
Prüfung  laßt  per)  aber  feiert  ermitteln,  wie  viel  2Ba|Ter  bie  Seife  ent* 
$ä(t,  wenn  man  ein  Stucfdjen  booon  im  9)?arienbabe  ber  Temperatur 
M  fodjenben  Dfeö  auSfefct,  bifl  eö  nidjtä  me&r  am  ©ewicfjte  oerliert. 
2>er  (^emidjtSunterfcfjieb  oor  unb  naety  bem  SOerfuc^e  jeigt  ben  SBaffer* 
geaalt  genau  an. 

2>ie  weiße  Sobafeife  troefnet  an  ber  Cuft  au6 ;  in  reinem  Sßafler 
Io|l  fie  ftd^  (eid)t  auf:  (aßt  man  bie  2lnflöfung  abrufen,  fo  bilbet  bie 
Ceife  eine  fjatb  burd)ficr;tige  ©alterte. 

S a) m i e r * ,  audj  grüne  unb  f  d?  w  a  r  $  e  Seife  genannt,  bie 
öud  Jpanföf,  SHiiböf,  Leinöl  unb  $ifd)tr)ran  mit  dfcenber  Äafilange  be* 
reitet  wirb,  finbet  in  ber  3e«gbrucferei ,  jur  Bereitung  ber  Sdjujjre« 
feroen,  £in  unb  wieber  einige  93erwencung. 


Sßon  ben  ßrgmetaUcn,  toefetye  in  ityren  SSei&inbun* 
gen  mit  Säuren  ober  S^toefel  tu  ber  JDrutf*  unb 
gärfcefunjt  fcertoenbet  toerben. 

Unter  ben  30  bio"  je£t  befannten  (gr&metaMen  liefern  in<Ber* 
binbung  mit  Sauer jloff  a!6  SttetaU  ojrpbe  unb  ber  2Uiflöfung  bcrfelben 
tn  Sauren  alfl  Sftetallfafje,  ober  in  93erbint>nng  mit  Sd)wefel  ata 
SrfjwefelmetaUoerbinbungen  nad)fter)enbe  anerfannt  g  u  te  33afen  gttr 
(Snrwicflung  unb  SSinbung  ber  organifc^en  Pigmente,  oter  al$  fubjtan-- 
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tiue  UKfaHifehe  SÄl*™ ,  entließ  noch  aU  3^rfe^ungömittcf  für  bte 
©arjtellung  oerfchiebener  93?orbant$,  unb  jur  &euit$uug  ber  Sfeferoeu 
in  ber  DrucF^  unb  gärbehinjl,  bad  (Jifen,3inn,  Ätipfer,  Mangan,  'iMei, 
3inf,  Ouetffilber,  Antimon,  flrffnif,  2Bi$mnt&  unb££rom  tfnwfirtung. 

Die  (£  r$  nie t alle  finb  einfache  Äörper,  welche  ftd)  oou  aUen 
übrigen  burd)  einen  eigenen  @ian$  unb  beträchtliche  ga)were  unter- 
feheiben.  ®ie  verbinden  fid)  in  einem  ober  mehreren  93er£dltniffen  mit 
Dem  &auer)1effe  unb  bilben  baburch  &mvet(en  Mauren,  wie  j.  $8.  bie 
3lrfenif»,  (£bro>"  wnD  ilftanganfäure  $<*igt,  am  ^anftgtlen  aber  bilbni 
jle  Orpbe.  ^ie  finb  vortreffliche  Leiter  Der  SBärme  unb  (f leftri$itdt. 

3n  ifcrero  metallifc^en  3»fa»rte  finben  bie  (^metalle  feine  2in« 
Wartung  in  ber  gärbefunfl,  fie  fönnen  nur  bann  benu£t  werben,  wenn 
fie  oor^er  in  Orpbe  oerwanbelt  werben,  wcld)ed  gefchiefct,  wenn  fte  in 
Stterü&rung  mit  ber  frift  me&r  ober  weniger  ftarf  er&ijjt,  ober  ber  SÖirfnng 
bed  SÖajferd  ober  gewiffen  Säuren  auögefefct  »erben.  2>ie  atmofp£ärtfci)e 
i'uft,  bad  SGBaffer  ober  bie  <2>aure  werben  bei  ber  (Siuwirfung  auf  bie 
Metalle  ^rfe&t ,  ivobei  ber  ©auerjtoff  berfelben  mit  bem  «D?etaUe  ju* 
fammentritt  unb  bie  O.rpbation  bewerffteUtgf. 

Unter  e  t  a  U  or  p  b  wirb  ein  ^robuft  oerjlanben,  wefcfjeS  burd) 
bie  93erbinbung  eiiud  $)?etalld  mit  ©auerjtoff,  jeboef)  in  einem  ÖJrabe, 
ber  nicht  hinreicht/  um  baöfelbe  in  einen  Satire  $u  oerwanbeln,  gebil-» 
tet  wirb.  9E>?an  betrachtet  bie  Verhärtung  beö  ^auerjtoffeö  mit  beut 
90?etaUe  als  eine  wo^rc  Verbrennung,  bei  welker  bad  ®ewid)t  be$ 
letalis  um  fo  oiel  junimmt,  alö  ba$  (Gewicht  beS  @auerj)offd  betragt, 
ber  baniit  in  Verbindung  tritt}  fo  geben  ?Ö.  100<pfunt>  SÖlei  tnS&e.- 
ru&rung  mit  ber  £uft  er£i{jt  beiläufig  111  $>funb  JÖleiorpb  (SMei-- 
gldtte,  eilberg(dtte). 

2>ie  »erfchiebenen  Orpbationdgrabe  ber  WIrtaUe  bezeichnet  man 
mit  ben  Manien  guiborpbul,  0u  bojrpb,  Orpbul,  Orpb,  ©tu 
p  e  r  o  x  p  b  u  l  unb  @  u  p  e  r  o  r  p  b.  Solche,  welche  »afen  ftnb,  fleh  ndtm 
lid)  mit  ©äuren  &u  @al$en  oerbinbeu  fönnen,  werben  Orpbe  genannt, 
finb  aber  beren  mehrere,  $.  83.  jwei  Orpbe  eine$  90?etall$,  SÖafen,  fo 
heifjt  baöjenige  oon  beiben,  weichet  bie  geringere  9)?enge  ®auerjtoff 
enthalt,  $um  Unterfchiebe  Orpbul.  ®o  gibt  $.  SB.  (Sifen  $wei  Orpbe, 
wooon  ba«  eine  gifenorpbuf,  bad  anbere  Sifenoji:pb  ^eipt.  SBenn  Orpbe 
aber  feine  ibafen  fürt,  fo  bejifcen  fie  entweber  $u  oiel  ober  ju  wenig 
eauerftojf/  bie  erfteren  werben  ©upero.rpbe,  bie  (enteren  (^uborpbe 
aenannt.  @o  ^at  j.  ^.  bae  »lei  $wei  ^uperojrpbe,  wooon  bad  eine, 
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V 

welches  weniger  ®auerjloff  bejtfrt,  ©uverojrobul,  baS  anbere,  weites 
me&r  £aiterjloff  ent^dtr ,  ^uperorpb  genannt  wirb. 

Unter  ben  9)?etallojrpben  gibt  eS  nur  wenige ,  welche  im  SEBaffrr 
aitflöödc^  (inb.  (Sin  mit  ©ajfer  chemifch  oerbunbeneS  9ttetallojr»b  wirb 
i?9  b  ra  t  genannt. 

Stöit  ben  Säuren  geben  im  Allgemeinen  bie  90?etaü*e  53erbinbun.- 
gen,  bie  man  Sftetallfaf&e  nennt,  welche  tfreilS  in  SBaffer  aujidslich, 
t£eilS  unauflöslich  fl»&.  fann  (ich  Übrigend  fein  SftetaU  in  irgenb 
einer  ®dure  auflöfen,  o^tse  vorder  orpbirt  werben  ju  fein,  fei  eS  nun 
auf  Aorten  ber  ®äure  ober  beS  SßajferS,  welches  bie  0dure  enthält, 
ober  auf  Sofien  oon  beiben  zugleich* 

3n  feinen  verriebenen  O.rpbationSoer^dltnijfen  ein  unb  baS= 
felbe  detail  mit  ein  unb  bemfelben  HuflöfungSmittel  als  0al$  bärge' 
fletlt,  bewirft  oft  einen  ganj  verfchiebenartigen  Qtrfofg  mit  ben  <pig* 
menten.  @o  5.  Sb.  bewirft  bie  Muflöfung  beS  SifenS  in  feinem  niebrig« 
ften  O.rpbationSgrabe,  mit  einer  ttufldfung  beS  eifenblaufaurenäali  ju* 
fammengebraebt,  einen  weifen  Oiieoerfchlacj,  wä^renb  baS  »ollfommene 
Ojrpb  beS  (EifenS  in  berfelben  <2>dure  aufgelöf!  ein  fchöneS  SMau  liefert. 
(Eine  tafelgelbe  garbe  wirb  burd)  baS  falpeterfaure ,  fafjfaiire,  fd)we« 
felfaure  unb  ejfigfaure  (Sifenojrpb  in  ein  fchöneS  Olioe  umgewaubelt, 
wd^renb  baS  fal$faure  (Sifenorpbul  biefelben  faum  nüancirt.  #ei  man» 
d>en  Karben ,  welche  mit  faljfaurem  3innojrpbul  entbunbeu  würben, 
bewirft  (Sifenauflöfung,  wenn  nicht  ziemlich  oiel  baoon  jugefejjr,  faum 
eine  merfbare  «ßerdnberung. 

3n  manchen  Sailen  fann  auch  eine  gu  hohe  Orpbation  beS  9J?e» 
tallS  in  ber  fauren  äuflöfung  nachteilig  auf  bie  £eb£aftigfeit  oer  gar* 
ben  eiuwirfen,  biefelben  oft  bunfel  unb  ru(jig  machen ;  fo  wie  in  mau« 
chen  anbern  gdllen  öftere*  bie  höhere  OxDoation  auf  bem  3euge  felbjl 
vorgenommen  wirb,  iiioem  man  Orpbulauflöfung  mit  ber  Safer  in 
93erbinbung  bringt,  unb  burch  «erüljrung  mit  ber  Cuft  ober  anbem 
anjuwenbeuben  Mitteln  bie  ()ö^ere  Orpbation  begünjügt.  s&ei  manchen 
anbern  garben,  vorzüglich  um  fchöue  graue,  olioen  unb  SKobefarben  411 
erhalten,  Idjjt  man  bie  fchwefelfaure  (Sifenorpbulaiiflöfung,  wenn  fie  mit 
ber  5flfer  in  Söerü^rung  gebracht  ijr,  nicht  ju  ^oer)  orpbiren,  weil  fonjl 
trübe  unfeheinbare  Söne  511m  &orfcr)ein  fommen,  auch  ju  £o£e  öjrpca* 
tion  bie  $ertur  ber  gafer  alterirt. 

£>aS  fluflöfungSmittel  ober  bie  @dure  oeröieut  ebenfalls,  befon» 
fcerS  bei  Den  (gifenorpbauflöfuugen,  weiche  in  ber  baumwollen.-  unb 
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?einen$eugbrucferet  Buwenbung  jinben,  beriicf ftc^tigt  gu  werben,  Sie. 
jenigen  Couren/  welche  uid)t  nacr)tr)et!ig  auf  bie  &truftur  ber  Safer 
rtnwirfen ,  fid)  (eiefet  von  bem  äRetaUojrpbe  trennen,  ficr)  in  ber  Särme 
ober  burd)  anbere  Wittel  leiefct  verflüe^rtgett  laffe«  unb  ba$  iWctüOerpö 
im  bafifdjen  3ujtaube  auf  ber  gafer  jurucflajfen,  bieten  im  gärben  mit 
ben  geeigneten  Pigmenten  bie  fünften,  bauer^aftefren  unb  glan$enbftoi 
garben  bar.  35eifpiele  $ierfur  finb:  bie  effig--  ober  $ol&faure  ßifeneuf» 
lofung. 

Mauren,  weldje  mit  manchen  SRetaHornben  auflodltctV  ®alje  bife 
ben  unb  tyrDjrnb  niefct  angemeffen  abfefren  fonnen,  wie  bie  Djrol-ffiein.- 
fleinfäure  11.  f.  w. ,  bann  bie  99?etaUaufldfungen ,  welche  fiefc  im  jlujfi* 
gen  3ufranbe  leic^r  {erfe$en,  bifben  meif)entt)ei(0  feine  Sbeijeu  für  bit 
<£utwi(f(ung  unb  S5tnbung  ber  $>igmente  in  ber  gärbefunjt. 


Kruntfr  ^bfdjtriu. 

ffion  ben  SRetatlox^ben  unb  2Wetanfcif$en,  toe(4c 
in  ber  £)ruef*  unb  gätfcefunfr  af3  ©ct$en  jurSnJ» 
toicflung  unb  SöefefHgung  ber  crganffdfjcn  $Hg5 

mente  öertoenbet  toerben. 

SGBir  betrachten  r)ier  bie  oerfctjiebenen  SWetallfalje  auö  bem  bfofcn 
©eftdjtäpunfte  a(6  85  ei  jen ,  &afen/2D?orbant  ober  93  orberei' 
tun  gö mittel,  beren  man  fiefc  nir  (Sntwiefumg  unb  Sbefefligung 
ber  organif((en  Pigmente  in  ber  £>rucf--  unb  gärbehinft  bebient  M 
bem  ©cfiaVdpunfte  i$rer  eigeiu n  garbenbilbung,  a(6  für  ftch  tcjle^nbe 
unorgauiftfte  garben ,  werben  wir  fie  fpdter  fennen  lernen» 

£>ie  9)?etallfal$e/  loelctje  in  Der  Drucf;  unb  garbefunft  Hl 
jefct  aU  SJei^en  ober  93orbereitung8mittrl  vielfältig  unb  ald  wuent* 
befcrlicfce  Jjrilfemittel  oerwenbet  werben/  finb: 

A.  jJu  Ctfenfalje, 

2>ie  Ctfenfalje/  €ifenbeijen  ober  €ifenmorbant  »er* 
ben  in  jwei  oerfdjiebenen  3ufianben  in  ber  £ruef*  unb  garbefunft  oer* 
wenbet/  ndmlicf)  aU  (Sifenorpbul*  unb  (5ifeno;rßbfal$e.  2)ie  i>orjü$li4" 
freu  berfelben  finb:  ba$  faloeterfaure  gifenorpbul  unb  gifenorpo,  W 
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fcr)wefetfaure  (Sifenorpbnl  unb  (Sifenorpb,  ba$  fafjfaure  (Sifenojpbul 
unb  bad  efftg*  ob«  £ol$ej[igfaure  Sifenorpcul  unb  (Sifenorpb. 

«öon  bem  falpetcr Teuren  (gtfenorpbul  itnb  (Sifenorpb. 

2>a$  fapeterfaure  Sifenorpbul,  weldje«  al$  2>e0ojrpba. 
tionamittel  für  ben  Snbigoblauaufbrucf  in  ber  3eugDrucferei.  ü  er  wen* 
bet  wirb/  erhält  man,  wenn  8  $>funb  20  Cot$  fein  gepulverte*  fatye* 
terfauree  SMei  in  15  $funo  focftenbem  SaiJer  gelofr,mit  einer  üofung 
von  8  $>funb  (Sifenvitriol  in  10  $funb  SEBajfer  jufammengebrad)t,  gut 
unter  einanber  geniert  unb  vor  bem  3utrtr<e  ber  Cuft  wo£l  verwahrt 
wirb,  (5$  finbet  eine  $aufffyverwanbtfd)aft  jtatt,  bie  ®djwefelfäure, 
bad  ßüfenvirriol  tritt  mit  bem  JÖleiojrpbe  orö  fafpeterfauren  9Meied  jtt» 
fammen,  fällt  ale)  föwefelfaured  SMei  ju  »oben,  wogegen  bie  freige«  - 
Torbene  ®alpeterfdnre  mit  bem  (Sifenorpbul  jufammentritt  unb  in  per 
obenfle&enben  gellen  gfujfigfeit  bad  falpeterfaure  Sifenojrpbul  barflellt, 
weldjed  15  ©rab  »aurne  jeigt. 

£aö  falpeterfaure  (Eifenorpb,  bie  falpeterfaure 
(Sifenauflöfung  wirb  erhalten,  wenn  mit  SBajfer  veibunnte  @al* 
peterfdure  von  20  ©rat»  Saume  in  einen  ®la$folben  gebracht,  beräol* 
ben  in  ein  ©efdf?  mit  faltem  Gaffer  gebellt  unb  in  fleinen  Portionen 
nad)  unb  nad)  fo  lange  ungeroflete  Sifenfeilfpdne  ober  <Sifenbra$t  ge- 
braut witb,  btd  bie  @dure  vollfommen  gefdttigt  iß,  welche«  t>atan 
erfannt  wirb,  wenn  ficr;  feine  falpetrigen  kämpfe  me£r  entwitfeln. 
Sflacfc  Söeenbigung  ber  Operation  wirb  burd)  giljtucr)  filtrirt,  wonad) 
eine  falpeterfaure  fiifenauflofung  von  geller,  flarer,  bunfelbraungelber 
garbe  erhalten  wirb,  welche  35  ©rab  jfcaume'  &figt,  bie  in  gut  wer* 
fcfylojfenen  ©efä(jen  au  einem  füllen  Orte  für  ben©ebraudj  aufbewahrt 
wirb.  2>aö  neutrale  ®a(&  befielt  aud  32,5  (Sifenorpb  unb  67,5  £al-- 
peterfdure. 

#ei  Bereitung  ber  falpeterfauren  (Sifenauflöfung  tjt  vor$iiglid) 
barauf  $u  fejen,  bafj  man  ba$  Sifen  in  nur  geringen  Portionen  in  bie 
@aure  einbringt,  unb  immer  fo  lange  wartet,  bi*  ed  wieber  aufgelöfl 
ijl,  woburefy  bie  nachteilige  ju  ftarfe  (Srfjijjnng  vermieben  wirb.  2Benn 
man  bagegen  jit  viel  (Eifen  auf  einmal  einbringt,  ftnbet  eine  &u  flarfe 
(5r£i{jung  flatt,  bie  £elle  falpeterfaure  (Eifenanflöfung  wirb  baburety  ge* 
trübt,  $erfefct  ftcfy  unb  bitbet  bafifdj  falpeterfaure*  (Eifeno.rpb. 

€ine  me&r  concentrirte  falpeterfaure  Sifenauflöfung  wirb 
erhalten,  wenn  ta$  (Sifen  in  falpeterfaure  von  24  ©rab  »aume  in 
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einem  geräumigen  trbeuen  ©efdße  unter  einem  gut  $te$enben  f  djorn* 
jteine  rafd)  aufgeloft  wirb,  wobei  eine  große  SWenge  f  alpetergad  ent* 
wicfelt  wirb.  2Benn  bie  f  äure  niefet  mehr  auf  bad  <Ö?etaU  wirft,  gießt 
man  fie  balb  ab,  weil,  wenn  bie  Auflösung  Darüber  flehen  bleibt,  (ich 
immer  noch  ein  wenig  Sifen  aufldft,  fid>  bie  glüjfigfeit  tnibt  unb  in 
bafifd)  falpeterfaure*  Sifenornb  oerwanbelt  wirb.  Sine  fo  bereitete  fal* 
peterfaure  (Sifenauflofung  hält  55  ©rab  $aume,  jie  wirb  in  wohl  »er- 
fd)lojfenen  gldfernen  ober  ßeinernen  glafdjen  aufbewahrt  9)?an  berei- 
tet fid)  bie  falpeterfaure  (Eifenauflofung  nie  in  großen  Quantitäten,  tu* 
bem  burd)  bad  Alter  jicf)  ein  oed  aufgelöflen  Sifenojrpbed  abfon* 
bert.  2)iefed  fann  man  jwar  wieber  auflöfen,  wenn  man  in  Meinen  Au« 
feilen  f  cbwefdfänre  ^insugtbr.  (Sine  foldje  falpeterfaure  (Eifenauflo* 
fang,  welche  fdjwefelfaured  (Sifenornb  aufgeloft  einhält,  leiflet  in  man* 
d)en  gälten,  wie  $.  SB.  bei  $afeKd)war$,  «tau,  Oliven  u.  f.  w.  frlbfl 
bejfere  Dienjte,  ald  reine  falpeterfaure  (Sifenauflöfung.  falpeterfaure 
(Eifenauflofimg,  mit  Shonerbe  «afid  oerbunoen,  bietet  eine  gemifd)te 
SBeije  für  organifd>e  Pigmente  bar. 

2)ad  falpeterfaure  (Eifeu  in  f  r  oft  altin  ifefter  ©cftalt 
würbe  von  X) i n g ( e r  unb  $3aucquelin  faft  gleichzeitig  bargetfellt. 
(Ed  wirb  erhalten,  wenn  man  ungerofteted  (Sifen  (angfam  in  f  alpeter* 
fdure  von  48  ©rab  Raunte  auflotf,  wobei  bad  ©efäß  au  einen  fii^en 
Ort  gepellt  wirb.  SBenn  bie  2luflöfung  beinahe  ooUjtdnbig  ijl,  bilben 
fid)  ÄrojtaUe  aud  geraben,  »terfeittgen,  bidweilen  fecf;dfeitigen9>ridmen 
mit  quabratifd)er  QJajid  bejiehenb.  2>ad  frnjtallifirte  falpeterfaure  (Ei- 
fenojrpb  ijt  weiß  von  garbe,  fdjmecft  $ufainmen$iehenb  fauer,  wirb  an 
ber  £uft  fchnetl  braun  unb  bejaht  aud  4,19  falpeterfaure,  20,8  (Ei* 
fenorpo,  37,3  SÖajfer. 

£>ad  falpeter.-effigfaure  (Eifenorpb,  tvelched  ju  eint, 
gen  Safel«  unb  Dompffarben  benu&t  wirb,  erhält  man,  wenn  in  3 
9>fitnb  55  ©rab  »anme  tfarfed  falpeterfaured  (Eifenorpb  1  9>funb  ge» 
puloerter  flMeigucfer  eingerührt  wirb,  wonad)  bie  obenftehenbe  giiifft^« 
feit  ed  barbietet.  (Ed  bilbet  eine  mehr  neutrale  falpeterfaure  (Eifenorpb* 
verbinbung,  weil  bie  überfd)üjfige  falpeterfaure  buref)  bad  ejfigfaure 
Sblei  $erfe$t  unb  (Effigfäure  frei  wirb,  weldje  in  ber  glüffigfeit  bleibt, 
wdhrenb  pch  falpeterfaured  fclei  ju  »oben  fe£t. 

X)ie  falihAltige  falpeterfaure  (Eifenbeije,  welche 
hin  unb  wieber  im  »aumwollenbrncf  $u  (Eifengelb  unb  einigen  an* 
bern  garben  oerwenbet  wirb,  würbe  juerft  von  ^audmann  in 
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(ogTebad)  anempfohlen.  0ie  wirb  bereiter,  intern  man  ein  gldfernefr 
(Befaß  mit  35  ©rab  ttauntt  Hattet  falpeterfaurer  gifenauflöfung  */4 
voll  füllt,  bann  1  ££eil  fo&lenfaureö  ßali  ober  OJatron  in  2  Sailen 
reinem  ^Baffer  auflöjt,  unb  von  ber  alfalifdjen  Sauge  unter  fleißigem 
Umrühren  mit  einem  ©ladirdbdKU  fo  lange  jur  falpeterfauren  (Sifen* 
aufloung  bringt,  bi$  baö  anfangt  niebergefd)lagene  rotbraune  (Sifeu-- 
ornb  fid)  wteber  aufgelöfl  ^at.  @ie  bilbet  eine  93erbinbimg  oon  ®al* 
peterfdure,  (gifettoxnb,  Äali,  Äo^leufdure  unb  SBajfer,  unD  barf  in 
ntd)t  großem  93orrat£e  angefertigt  werben,  weil  fit  ficfc  balb  jerfefcf. 

93 on  bem  f  d) ivef  elfa  u ren  (£  if  en  ojr  nbul  unb  bem 
fd) wefelfauren  ßifeuornb. 

2)ad  fcf)  wefelfaure  tSifenornbul,  gi  fenoitri  ol,  aucfe 
Äupferwaffer  genannt,  befielt  im  frpftaUiftrten  3"|ta"be  aus 
28,9  ®d)wefelfdure,  25,7  (Eifenornbul  unb  54,4  SßaiJer.  2>aö  im 
ipanDel  uorfommenbe  wirb  huttenmäunifd)  auf  ben  33itriolwerfeu  aud 
ben  (Sifenfiefen  (gefc^wefeltem  Sifener$)  buref)  dtfjrtn  berfelbeu,  Äud« 
(äugen  burcfc  SBajfer  unb  Söerbünjiung  ber  Sauge  bid  gum  Srpirallifa* 
tiondpunfte  gewonnen.  X>ie  erhaltenen  Ärpjtaüe  fiub  feiten  gou$  reimö 
fcrjwefelfaureö  (Eifenorpbul,  fie  enthalten  indg.meiu  mefjr  ober  weni» 
ger  Äupfer  in  fidi,  unter  ber  Qkjtalt  bed  fd)»oefe  fauren  Äupferd,  uub 
in  einigen  fallen  aud)  eine  geringe  Portion  fd)ioefel|aureii  3'"f« 

Um  ben  im  jpanDel  oorfommenben  (£ifenoitriol  Darzustellen ,  wer« 
Den  bie  vorder  geröteten  unb  verkleinerten  gefdjwefelten  (gifenfie  e  un- 
ter freiem  jpimmel  auf  fogenannte  Jpalben  g<?|lur$t,  wo  burd)  Die  Ab« 
forption  ber  Seud)tigfeit  unb  be$  §auer|rojfed  aud  bem  £un|irrei|e  Die 
Äiefe  oerwittern  unb  ©ctywefelfdurc  gebilbet  wirb,  welche  an  bad  (Sifeii 
ttitt.  £>urd?  Die  3erfe$ung  bed  SBaflerd  or»Dirr,  löjt  fict)  nun  baö 
fcu  in  ber  ^crjwefelfdure  auf.  Dir  auf  biete  SBeife  oerwitterten  Äiefe 
werben  in  bte  Saugenfdjfer  ober  d?oh(augenfd|Jer  gebrückt  uub  mit  fo* 
c^eubem  SEBajfer  übergojfen  ;  naefy  einiger  3«^t  wirb  bie  fljitriollauge 
abgezogen,  bie  Sauge  wieber  auf  verwitterten  &ied  gegeben  unb  Diefetf 
fo  lange  wieberr)oft,  bi6  fie  gehörig  gefdtngt  i|l. 

X>ie  gefdttigte  Sauge  wirb  in  bleierne  Pfannen  geleitet,  unb  fo 
lange  gelinbe  gerottet,  biö  fld)  cie  il;r  medjanifcfc  beigemengten  fremb* 
artigen  Speile  abgefonbert  $aben.  OTau  bringt  fie  bann  in  hölzerne 
Öefdße  (^al^dfteu,  Sauterfdtlen),  in  beuen  fie  fo  lauge  gelajfeu  wirb, 
biö  fie  gan$  abgeflärt  ijt.  Jpierauf  wirb  jte  abcrmalö  in  bleiernen  9>fan* 
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»en  oerfotten,  bi$  eine  $eraudgenomraene  $robe  in  ber  Ädlte  $u  Ärn* 
(lallen  anfchiefit.  Sttan  läßt  nun  fern  Cauterfaflen  ab,  wo  fle  nod)  einen 
3fnt$eil  @d)Iamm  faden  lagt,  unb  bringt  fte  oon  ba  in  bie  Sßadjdge* 
fafK,beren  innerer  9? au  in,  um  bad  flnfefcen  ber  &rpftalle  &u  beförbern, 
mit  f feinen  £6l$ernen  ©täben  verfemen  ifi,  wo  ber  Vitriol  frnjtalliftrt. 

SBenn  bei  biefer  Operation  bie  ©itriollauge  nodj  fo  flar  ange* 
Wenbet  wirb,  fo  fallt  bod)  baraud,  burch  bad  wieberjolte  ©ieben,  im» 
mer  ein  Hmtyeil  ©djlaram  unb  braungelbed  (Sifenorpb  nieber,  »eldjed 
burd)  (Siuwtrfung  beö  datier  jtoffeö  aud  ber  Cuft  gebilbet  wirb.  &ie 
hierbei  erhaltene  fogenannte  Mutterlauge  jlellt  fdjwefelfaured  (Eifen* 
orpb  bar,  weldjed  nid>e  fr»|lallifirbar  ijt,  Um  |te  auf  Vitriol  jtt  benu* 
Jen,  pflegt  man  alted  (Sifen  ausgeben  /  welche«  bie  ®dure  aufnimmt 
unb  bie  Sauge  in  gewöhnliche  ©itriollauge  umdnbert.  3»  oiefen  gdl« 
Ieu,  £auptfdd)lid)  bei  ©itriollaugen,  welche  wenig  Äupfer  enthalten, 
uub  jur  £>arftellung  eined  mögltdjft  fupferfreien  (Sifenoitriold  würbe 
ed  fe£r  $u  empfehlen  fein,  ber  ©itrtollauge  beim  93erfleben  jretd  etwad 
metallifched  (Sifen  $u$ufejjen,  woburcf)  ntcr>t  allein  alle  freie  @dure,  welche 
in  ben  meinen  93itriollaugen  angetroffen,  gebunben,  fonbern  auch  bad 
fe^wefclfaure  Äupfer  $ugfeich  jerfefct,  fo  ba(j  man  ben  (Sifenpitrtol 
Mad)  biefer  SSÄet^obe  im  ©roflen  raöglichfl  fupferfrei  erhalten  faun. 

Um  enblicf)  beim  93er|leben  bie  93itriol(auge  ju  bem  Srnftallifa* 
tiondpunfte  $u  bidponiren ,  woburd?  ber  meijle  unb  hefte  Sifenoitriol 
gewonnen  wirb ,  barf  man  bie  Sauge  in  ber  (Eoncentratton  nicht  über 
40  (Brab  föaume  treiben,  weil  (ich  fonft  bie  glüffigfeit  trübt  unb  ein 
weißlicher  Weberfcfclag  gefallt  wirb,  burch  ben  man  SSerluft  an  üifen* 
t>'\ttiql  erleibet.  2>iefer  Sflieberfchlag  ijt  nach  (Xfrapfaf  wafferleered 
fchwefelfaured  (Eifen. 

2>er  (Sifenoitriol  erforbert  jur  2luf(6fung  2  %ty\U  falted  unb  nur 
V4  Steile  fodjenbed  SBafler.  £ie  tfuflofung  ijl  burc^ftc^lig,  $at  eine 
fchöne  grüne  garbe,  jerfejtf  ftc£>  aber  an  ber  Cuft  burch  Mforption  oon 
®auerftoff  fchnell  unb  oerwanbelt  fleh  in  gelbed  baftfdjed  Ornbfalj, 
weldjed  in  ber  2fuflöfung  bleibt;  man  barf  tyn  alfo  nur  bann  auflöfen, 
wenn  man  ijjn  braucht.  Sie  grünen  &rpjtalle  bed  (£ifenoitriold  jiet)en 
ebenfalls  ®auer(loff  aud  ber  £uft  an,  oerwittern  unb  beberfen  (Ich  mit 
gelblichen  oeferartigen  uub  bunflen  glocfen,  unb  oerwanbeln  jtch  an 
t£rer  Oberfläche  in  gelbed  baftfebed  Orpbfal$. 

9J?an  unterfcheibet  bei  beut  im  ijanbel  oorfommenben  (Sifenoi? 
triol  breierlet  Sorten: 
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1)  X>en  reinen  fmaragbgrünen  (Sifen  vi  tr  io(,  welker 
weber  Äupfer  nod>  3inf  enthalt  * 

2)  ben  Saljburger,  aucb  Doppelter  7CbCer*93ttriol  ge- 
nannt/ welcher  aud  fupfer^altigen  (Sifenfiefen  bereiter,  nnb  ber 
beinahe  $u  gleiten  feilen  fcfrwefelfaure«  Äupfer*  nnb  (Sifen* 
Vitriol  (at; 

3)  ben  21  b munter  Vitriol,  welcher  beinahe  and  2  feilen 
Äupferoitriol  unb  nur  einem  ^:r>eile  Sifenoitriol  befielt.  <5r 
wirD  na  et)  £al;nemann  erhalten,  wenn  man  einen  fct)on  an* 
gefdwffenen  ÄuaVn  vou  Äitpfervitriol  mit  einer  frnjiallifirbaren 
Sauge  von  (Sifenoitriol  übergießt,  welü>e  baun  über  Demfelben 
gerinnt.  ©er  JJanbel  liefert  biefen  Vitriol  geioö^nlicr)  in  Samt 
von  Broten,  we(ct)e  unten  blau,  oben  aber  griin  (uib. 

©er  in  (Snglanb  unb  $ranfreid)  bereitete  grüne  (Eifenvitriol  ifi 
frei  von  Äupfer-  unb  3infbeimengung ;  bie  Urfad)e  mag  in  ben  (Sifem 
fiefen  felbft  $u  fuetjen  fein,  inbem  btefe  beiben  üttetalle  im  o.rnDirten 
3"(tanbe  abwefenb  ftnb.©er  fransöjtfcfce  enthält  juweilen  etwad  ferjwe* 
felfaure  J^oneröe.  ©er  ungariferje  unb  fad)jlfd)e  Eifenvitriol  ifr  gemei« 
niglid)  mit  einer  geringen  Portion  von  fdjwefelfaurem  Äupfer  vermengt, 
©er  Eifenoitriol  vom  £ar$  unb  ©oSlar  enthalt  etwad  meuigen  fcr)tve* 
felfauren  %int. 

SBenn  ber  grüne  Eifenvitriol  nur  wenig  fcrjwefelfaureö  Äupfer 
enthalt,  fo  fann  man  in  ben  ©ruef  *  uuD  gdrbereien,  inäbefonbere  bei 
ber  falten  3nbigofupenfärberei,  Demfelben  bie  Äupfertj>eile  lei^t  benefc* 
men.  9)?an  barf  nur  ben  5Bitriol  in  SÖBaffer  auflöfen  unb  in  bie  falte 
Xußöfung  fo  lange  nad)  unb  nacr)  blanfe  Eifenbleaje  bringen ,  bid  le$* 
tere  beim  ijerauönefmien  feine  Äupfer^aut  mefcr  geigen ,  wobei  gut  ju» 
gebeeft  wirb,  ^amit  bie  Cuft  nicr)t  einwirfen  fann.  2Öiu*  man  ba$  ^ro* 
buft  wieber  frpjtaüifirt  £aben,  wa$  aber  j>ier  gan$  unnötig  ift,  fo 
barf  man  nur  bie  Sauge  burcr)  tfbbampfen  jur  Ärntfallifation  bidponi« 
ren;  man  erhalt  aldbann  ÄrnflaUe,  welche  reinen  Eifenvitriol  bar-- 
(lellen. 

3«m  33e$ufe  verriebener  Änwenbung  in  ber  ©ruefc  unb  gdrbe* 
fünft  fann  man  |lcr)  einen  reinen  Eifenoitriol,  welcher  frei  von  allen 
frembartigen  X(; eilen  iji,  bereiten,  wenn  man  blanfe  Eifenfeile  ober 
Eifenbratyt  in  &d)wefe(fdure ,  welche  mit  4  d?aumt^eilen  SBaffer  ver* 
fd)wäd)t  tjl,  unmittelbar  auflöjl,  unb  nact)  ber  Sättigung  bie  3iiflö< 
fung  bie  Juni  Ärpjlaüifatioudpunfte  bringt,  wo  bann  ba3^aljin  rjotn* 
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t»oibatcn  Ärpfiallen  anfliegt,  welche  fcfton  ftnaragbgrün  unb  burcfcjici).- 
tia  finb.  S&e«  biefer  unmittelbaren  tfuflöfung  bea  Sifend  in  verbünnter 
©efrwefelfdure  wirb  baa  «Baffer  jerfefct,  ber  ©auerftoff  beffelben  o;^ 
birt  baa  Sftetaa,  unb  macht  c6  in  ber  Säure  auflödlicl),  wä&renb  ber 
SEBojferjroff  ala  ffiajferitoffgaa  entweiht. 

2>ie  f  d)  w  e  f  ei  f  a  u  re  (5  ifenorpbauffofung,  wclaV  jnt 
JDartMIung  fer)r  fatter,  g(dn$enber  unb  gleichförmiger  Mauen  färben 
mit  bem  gefäuerten  eifenbfaufauren  Äofi,  bann  für  tiefe  fd)war$e  gar* 
ben,  immer  in  flüjfigem  3«f^aube  vertuen bet  wirb,  fann  nie  or)ne  freie 
Satire  begeben.  (Sa  u>irb  bereitet,  wenn  grüner  Sifenvitriof  in  4  fei- 
len tyrißem  aBajfer  getöjt  unb  fiebenb  in  f leinen  21iur)eilen -©olpeter-- 
fdure  bi»5«9fbrac^t  wirb.  23ei  jebem  Einzubringen  wirb  ein  aufzeigen 
ber  glüffigfeit  erfolgen.  2>ie  gfüjfigfeit  nimmt  eine  bunffe  garbe  an, 
unb  ea  entwiefeft  fici)  ©alpetergaa.  (Sa  wirb  fo  fange  in  abtveerjfelnben 
Raufen  <&afpeterfdure  jugefejjt,  bia  jicr)  feine  rott)en  £)ämpfe  me$r 
entwicfeln ,  wonach  man  bie  glüfllgfeit  noer)  ein  paar  99?al  aufwollen 
läßt  unb  bann  vom  geuer  nimmt. 

9>  r  i  ii  c  e  t)at  in  (Englanb  eine  (gifenbafiö  jum  tiefen  gfänjenben 
®cfywar$färlu'n  empfohlen,  bie  au«  fcrjwefelfaurem  (Sifenorobul  unö 
Orpo  $ugleid)  beilegt,  unb  viel  beffere  ©ienjte  feiltet,  afa  ber  gewöhn 
liebe  (Eifenvttriof.  2)iefe  C£tfeubei$e  wirb  auf  fofgenbe  SÖBeife  bereifet: 
r€ö  wirb  I  ^funb  (gifenvirrtol  in  8  ^funb  Sßaffer  anfgeföjl ,  anbern* 
tr)eilö  8  Pott)  weißer  flrfenif  in  8  <pfunb  SGBaffer  geföjt,  unb  beibe  2luf* 
löfungen  jufammen  gegeben.«  Um  biefeä  9>robufr  im  troefenen  3»ftonbe 
für  Weite  «Berfenbung  ju  erhalten,  rö|Tet  >prince  ben  (Sifenuitriol 
auf  einer  gußeifernen  platte,  um  baa  ÄrpMlifationSwaffer  aiiö$utrci-- 
ben,  unb  fejjt  ber  troefenen  OTaffe  baa  93iertr)eil  it)reö  urfprünglic^en 
Öewiefjteö  weißen  ärfenif  $u,  mar^lt  nun  baa  @an$e  $u  Pulver,  wel« 
djeö  burci)  bie  gehörige  Spenge  SBajfer  fd^tied  in  (Eifenbeijflüjyigfeitfcer* 
waubelt  werben  fann.  &ei  biefem  93erfa£ren  gibt  ber  weife  2trfeni( 
(^auerfloff  au  boa  (Sifenorpbul  ab  unb  ornbirt  ftcf)  t)ör;er.  3n  ber  iponb' 
färberei  i|t  biefe  iöeije,  it)rer  @efäbrlid)feit  wegen,  uid)t  anjinvenöen. 

3>aa  fcfjwefelfaure  (Eifenorob  läßt  ftcf>  auef)  barjiellen, 
wenn  grob  geftoßener  (Stfenvitrlol  in  ber  SWot&glür^i&e  fo  lange  er&of' 
ten  wirb,  bia  bie  ganje  Waffe  rött)lid)gelb  geworben,  bann  gepuffert 
in  foerjenbem  Gaffer  aufa,efö|t  unb  filtrirt  wirb,  wobei  baa  (Sifencrpb 
ouf  bem  gifter  jurücfbfeibt  unb  bie  glüffigfeit  bie  fdjwefelfaure  ßifen* 
ornbaufiöfung  enthält,    itfei  biefem  93erfar;ren  tr)eilt  fict)  baa  fdjivefel' 
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fatn*  gifenojrnbut  m  jwet  S&eile,  ber  eine  jerfffct  ftcf)  unb  feine  edjwe» 
feffdure  vermanbeft  ficf)  aldbann  in  fcfywefelige  Satire  unb  &auerfroff/ 
meld)'  festerer  ftcf>  mit  bem  (£ifenorpbu(  verbiubet  unb  eO  in  Drob 
überführt,  wä^renb  bie  fdjwefelige  Satire  ficf)  eutbinber. 

SBenn  man  für  ben  ©ebrauef)  eine  fdjwefelfaure  (üfenojobauflö* 
fung  bebarf,  bie  weniger  freie  @dure  enthalt,  fo  verfefct  man  jie  mit 
einer  concentrirten  Jluflöfung  von  ejfigfaurrm  SlMei,  wefetje*  aber  nie 
über  ein  Viertel  vom  (3ewid)tf  ber60@rab  ibaunie'  jlarfen  (Stfenornb* 
aufiofung  betragen  barf. 

S&iMape  empfiehlt  auefj  nod)  ju  verriebenen  3wetfrn  ein®e* 
mifcf)  von  fcbwefelfaurem  unb  fafpeterfaurem  (Sifencrpbe  mit  liberfcbuf* 
figer  (Jjfigfdure,  welebeo  erhalten  wirb,  wenn  mau  in  1  <pfunb  Jpotj» 
ejfigfdure  von  7  ©rab  ttaume  unb  2  $funb  @alpeterfdure,  3  *PfunD 
gepulverten  Sifenvitriol  einrührt. 

95  on  bem  faf$fauren  (Eifenojrnbu  l  unb  bem  faljfaurcn 

(£  i  f  e  n  o  r  p  b. 

2>ad  faljfaure  Sifenornbut,  mefcM  im  3<ugbrucfe  bei 
ber  2>arfreUung  ber  faoenceblauen  garbe  ald  £>e6ornbation6mittrl  bed 
3nbigod,  baun  jur  £arjiellung  ei'engelber  unb  manbelbrauner  gar* 
ben,  ferner  jur  $i(buug  von  (Sifengelb  auf  braunen  föitfrcgrunb  u.  f.  w. 
btent,  wirb  auf  folgenbe  SSeife  bereitet  -  »3n  ein  ©emifd)  von  2  $&et» 
ten  @af$fdure  22  ©rab  öaume  unb  1  Zfyeil  reinem  SBajfer  löfl  mau 
Manfe  Sifenfeilfpdne  ober  (Sifenbletfje  auf,  wobei  äBafierjrojfgaS  ent» 
iväd)t  unb  eine  ^etlgrune  glüjfigfeit  gebtfbet  wirb,  meiern*  in  folcrjent 
Bnftanbe  a(0  Iiqutbe  faljfaure  (Sifenojrnbulauflöfung  in  ber  garberei 
vermenbet  wirb.  3ur  ÄrpjraUifation  gebracht,  erhält  man  ein  ^ellgru* 
neS  ®af$,  welche  fief)  m  SÖaffer  leicht  lötf,  an  ber  Üuft  verfließt  unb 
babureb  in  anbertfcalb  Gtyloreifen  unb  (Sifenornb  verwanbelt  wirb.  SO 
fdjmifjt  in  ber  J?i(je  in  feinem  d)tmifcr>  gebunbenen  SBBajfer  unb  befreit 
au$  46,37  (Sifen,  53,43  <S£Ior,  ober  au$  86  (Eifeno.rnbuf,  37  £al$* 
faure  unb  27  Sajf»r.  , 

gür  ben  ©ebraud)  auf  manganbraunen  (Bistre)  $5oben  SKoftgelb 
ju  erzeugen,  wirb  bad  flufftge  fal^faure  Qnfen  auf  80  ©rab  Saume' 
eingebampft. 

£)aö  faljfaure  (Sifen  mit  ^onerbenbaftd  verbunben  liefert  eine 
gemifcfjte  Söeije ,  bie  mit  organifdjen  Pigmenten  gute  garbenabfhifuii- 
gen  $u  erzeugen  vermag. 
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£>ad  faljfaure  (Eifenorpb,  anbertfralb  (S$lorei» 
fen,  welche*  in  ber  0eibenfärberei  ttnwenbttng  finber,  wirb  aud)  im 
3eugbrucfe  $u  eifengelben  unb  in33erbinbttng  mit  fatpeterfaurera  €ifen 
ju  tafelfcf>warjen  garben  oerwrnbet.  (Eö  wirb  bereitet/  wenn  matt  in 
bie  faljfaure  (Sifenorpbulaufldfung  fo  lange  &a(peterfdure  fcinjubringt, 
bis  fte  eine  bunfelbraune  garbe  angenommen  £at,  unb  bann  gelinbe 
er£i|t,  um  ben  ^äureüberfdjuf  51t  oerjagen.  Die  Huflöfung  ifl  öunfri* 
braun,  f rpflatliftrt  nid)t  fonbern  liefert,  $ur  Srocfne  abgebampft,cine 
orangefarbige  @al$majfe.  (Ed  befielt  aud  35  (Stfeii  unb  65  (££lor,  ober 
48,77  (Eifenorpb  unb  41,23  <&al$fäure. 

9Son  bem  effig*  unb    oljef  ftgfa  u  r  en  (Eifenorpbul,  unb 
bem  effig*  unb  &  oljeffigf  au  ren  (Eifenorpb. 

Unter  allen  (Sifenoerbinbungen  mit  Mauren  nehmen  ben  autye« 
be^ntefren  unb  wicfyfigfren  »piajj  bie  ejfig*  uub  £ol$ejfigfauren  (Eifenwr» 
binbuugen,  (Eifen brüten,  (Eifen  bei  gen,  in  ber  DrucN  un& 
gärbefunfi  ein.  @ie  erfdjeinen  in  jwei  Orpbation$|lufen ,  einmal  aW 
(Eifenorpbul,  baö  auberemal  ald  (Eifen orpbfal  je,  unö  ftnb 
beibe  ein  ttnentbe^rlicbeö  flgend  $ur  (Entmicflung  unb  Sfcinbung  organi* 
fdjer  Pigmente,  fo  ivie  $ur  DarjMIung  fubjiantioer  cifengclber  garben. 
99?an  be Dient  (td)  berfdbeii  oorjtiglid)  jur  (Erzeugung  ber  fd)warje»/ 
braunen,  grauen,  oliuen,  blauen,  eifengelben,  fo  wie  vieler  anbern 
9JJi^  uub  SOTobefarbeu,  bie  tbeil«  mit  angemejfenen  Pigmenten  auty' 
färbt  ald  abjeftioe,  tf)eifd  für  fic^  felbft  farbenbiloehb  ald  fubflanfioe 
garben  auf  baumwollen  ,  deinen«  unb  <2>eibengewebe  gebracht  ivetbea. 

Der  oerfcfjiebene  Drpbation5$ujianb  in  ben  ejfigfauren  ^ifenoer* 
binbuugen  ifl  babet  fe&r  $u  berücf|ld)tigen.  Die  (Erfahrung  £at  gelehrt, 
baß  ;u  benjcnigen  fdjwarjen  unb  braunen  garben,  weldje  im  Ärapp 
unö  bei  £ebwar$,  weldjed  im  (£am»ed)e£of$babe  auögefdrbt  wirb,  (i<$ 
bie  (Eifenauflofung  webcr  im  Minimum,  nocfj  im  9D?anmum  ber  Orp« 
bation  befinben  barf ,  wenn  man  fd)öue  unb  glanjenöc  garben  erliefen 
will,  fonbern  baß  bei  ber  sI3erwenDung  bie  $Ritte  inne  gehalten,  unb 
mau  jidj  babei  eined  @emifd)ed  oon  (Eifenorpbul  unb  ^ifenorpbauf- 
löfung  bebienen  muß,  bann  aber  bie  t>amit  bebrurften  3e"9*  °'r  flt' 
mofp&ärifc&en  Cuft  audfe£t,  um  ba$  Drpbul,  in  SSerbinbung  mit  b« 
gafer  gefegt,  ei jt  fcöfcer  $u  orpbiren.  83iirbe  man  für  berglei'4« 
garben  effigfaureö  (Eifenorpbul  allein  aufbruefen,  fo  würbe  bur<$  b« 
ju  lange  Dauer,  um  e$  an  ber  Üuft  in  Dfpb  $u  oerwanbeln, 
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nachteilige  Sirfung  entj!e$en,  ed  mürbe  ndmlich,  abgerechnet  ber  Hl* 
teration  unb  mer)r  ober  weniger  3erjtöning  ber  ^flanjenfafer  felbtf, 
nod)  ber  Ubeljranb  eintreten ,  baß,  befonberö  bei  £effind,  welche  mit 
tiefem  gonb  oerfer)en  finb ,  eine  ungleichmäßige  Ornbation  entfielen/ 
wenn  nicht  alle  fcerübrung$punfte  ber  atmofpr;drifchen  ?ttft  gleichmä- 
ßig dargeboten  werben  fonnten,  woburch  im  nachfcerigen  färben  un* 
»ollfommene  unb  flerfige  garben  jum  SJorfchein  fommen  würben. 

Sine  $u  r)  o  $  e  Ornbation  ber  ejfigfauren  (Eifenauflöfung  $inge* 
gen  »erbinbet  ftd)  nicht  reicf>tid>  unb  innig  genug  mit  ber  Safer.  &ie 
bamit  bebrucfren  ©ewebe  lajfen  ben  größten  $r)eil  in  ben  £u£fot$*  ober 
in  ben  an&em  Tlufweichbdbern  wieber  far)reu ,  unb  bie  garben  erfdjei» 
neu  nach  bem  Sdrben  im  Ärapp«  ober  (Eampeche&oljbabe  mager  unb 
ermangeln  aller  3ntenjttdr.  tiefer  Umflanb  i|t  oorjuglich  bei  (Eampe-- 
<h*r)ol$fchwar$  ju  berricfjichtigen,  wenn  eine  fchöne,  fatte,  gldnjenbe 
garbe  unb  reined  SBeiß  refultireu  foll. 

gur  violette  unb  lilafarben  aud  Ärapp ,  bann  ju  grauen, 
ottven/  canel  unb  anbern  bräunlichen  Wobefarben,  um  fie  lieblich,  rein 
unb  glänjenb  $u  erhalten,  itf  r)inwieberum  eiue  effigfaure  (Sifenornbul- 
auflofung  am  geeigneten.  9)?an  laßt  bie  bamit  gebrucfre  SGBaare  nicht 
gern  über  48  §tunben  rur)en,  er)e  fie  burct)  bie  Jtbjugäbäfcer  jum  gar« 
ben  vorgerichtet  wirb.  Um  gleichmäßige  Ornbation  $u  beförbern,  hängt 
man  bie  gebruefte  SÖaare  entmeDer  in  einem  füllen  3immer  auf,  ober 
oer^inbert  bie  einfeitige  ungleichförmige  Orpbatiou  baburch,  baß  man 
fie  nach  bem  Srucf  in  Sucher  einfchlagt. 

Sur  blaue  garbenabfrufungen,  &efonoer$  für  Sunfel» 
blau,  bie  vermittelt  eifenblaufaurem  Äali  bargejteUt  werben,  venven« 
bet  man  (SifenoroDauflofung  mit  93ortr)eil. 

3um  gleichförmigen  gelingen  fetjöner  unb  fatten  Serben  wirb 
e$  fletd  erforberlich  bie  SEBaare  beim  Srucfen  bei  etwaö  feuchter  Ptift 
fchnell  ab$utrocf neu ,  unb  bann  ber  me£r  feuchten  ald  troefenen  atmo* 
fphdrifchen  Cuft  aud$ufe£en,  bamit  bie  ®dure  entweihen  unb  bafifdjoö 
®alj  mit  ber  gafer  oerbunDen  gurucfbleibt.  2)er  unigefer)rte  gall  ftn« 
bet  hingegen  im  25ül$enDrucf  bei  gan$  troefener  Witterung  ftatt,  wo 
ein  gelinbed  langfamed  2lbtrocfnen  im  garben  lebhaftere  unb  fattere 
Sarben  erzeugt. 

Sie  ©erbicfungämittel  üben  bei  ben  (SifenbeiVn,  mit  welchen 
fie  in  bruefförmigen  3ujtanb  erfejjt  werben ,  einen  großen  (Einfluß  auf 
bie  iöefejtigung  beö  Sifenornbeä  mit  ber  gafer  au$.  93?it  ®tärfe  ober 
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SSBeijenmeJI  oerbicfte  (Sifenoeije  jtfirt  fid)  me$r  mit  ber  SBaumwotlen* 
unb  Ceinenfafer  ala  ©tdrfegummi  (Leiocum),  unb  biefed  wieber  me$r 
afd  arabifdjed  ober  fenegalifcfcea  ©umtut,  weit  ber  ©umrni  bie  Sigen« 
fdjaft  befi^r,  ficf)  mit  einem  Steile  bed  im  söforbant  bejtn  blieben  (Stfen* 
ornba  ju  uerbinben,  welche  ©erbinbung  jid)  nid)t  mit  ber  Safer  ftrirt, 
fonbern  im  .ftufpfotbbabe  unb  bem  nad)(>erigen  SKeintgen  abgezogen 
wirb.  Xucf)  ber  geeignete  Äfebrigfeitagrab  bed  oerbicften  33ei&mttteia 
übt  einen  ni$t  geringen  Sinfiuß  auf  bad  gelingen  ber  93erbtnbung 
bed  (Eifenornba  mit  bem  ©ewebe  aud.  €a  muß  jebe  garbe  ben  für  bad 
9D?ujter  unb  Den  21  reifet  geeigneten  ©rab  ber  Älebrigfeit  erhalten,  ber 
nur  burd)  bie  9>rarid  ju  erfernen  ifl. 

8*ei  bemgdrben  mit  ben  organifcr)en$fIanienm'a.menten  wirb  bad 
auf  bem  3euge  gebilbete  (Sifenorpb  wieber  in  Ornbul  uermanbelr,  titbem 
oie  Pigmente  bemfeiben  0auer(reff  entjieben.  £iefe  (5rfd)einung  erfolgt 
bei  ber  iötlbung  ber  2afe,  wefdje  burd)  ©erbinbung  ber  (£ifenfa(&e  mit 
ben  organifcfcen  Pigmenten  entjte&en,  bie  ald  fduerlidje  Ornbulfafs« 
ju  betrauten  finb.  2>ad  Sifenfafj  fpielt  bei  benfelben  bie  SRolle  ber 
«Safe,  uub  ber  bedojrpbirte  Sarbtfoff  bie  SHolIe  ber  @dure.  3nberd  »er* 
galten  ftcf>  bie  S&onerbenfaI$e,  bie  feinen  Sauerfloff  abgeben. 

Die  (Sifenorobuloer  binbungen  werben  erhalten,  wenn 
(Sifenfeilfpdne  ober  (Stfenbra^t  in  ber  ©arme  mit  (Effig/  Sffigfdure 
ober  ipoljeffigfdure  be^anbelt  werben,  wobei  bad  ffiaffer  jerfejjt  wirb/ 
jid)  SBafferjroffgad  entwickelt  unb  bad  orpbulirte  (Sifen  in  ber  <&äure 
aufgelöjt  wirb,  ober,  wenn  fctywefelfaured  (Sifenoinbul  ((gtfenvitriol) 
burdj  ejfig*  ober  (>olje)Tigfauren  Äalf  ober  SMei  $erfe£t  wirb. 

Tin  ber  Cuft  abforbiren  bie  Ornbuloerbinbungen  Saueiitoff,  wo* 
burrf)  bafifrf)  ejfig'aurea  (Sifenorpb  gefallt  wirb. 

£)ie  Orpbuloerbinbungen  für  ben  3eugbrucf  werben  auf  fofgeube 
SBeife  bargeftellt: 
a)  3>urd)  3  er  fe  (jung  mit  SMeijucfer. 

(ja  werben  100  »pfunb  (Sifenoitriol  iu  200  9??a§  SBajfer  aufgeldfr, 
burcb  100  ^pfimb  sfcleijucfer  jerfe&t.  »ei  biefer  Operatiou  tritt  bie 
®d)wefelfdure  bed  fd)ivefeffauren  (Sifenornbuld  mit  bein  iMeiojrnb  bea 
ejfigfauren  iöleied  {ufammen,  uub  fallt  unter  ber®ettalt  eined  weißen 
im  2Ba)Jer  uid)t  leidjt  lösbaren  9>uloerd  ala  fcfywefelfaurea  ifcfei  $u 
SJobeu,  wd^reub  bie  (SiJigfaure  mit  bem  (Sifenornbul  in  33erbinbung 
tritt,  unb  in  ber  obentfe^euben  glüiJigfeit  baa  ejfigfaure  (£;fenojrnbul 
barjtellt.  (Sine  fofdje  Sifenbeije,  bie  nodj  etwas  unjerfejjtea  fdjwefrf« 
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faurcö  (Stftrnojrpbiil  aufgelöst  enthält,  leijlet  für  ben  ©ebraucf)  gute 
&ienfte;  will  man  hingegen  ben  (£ifenoitrio(  9011$  &er(rgen,  fp  erfor* 
bern  100  fyciU  beffefben  136  9>funb  Sbreijucfer. 

gür  fd)Öne,  lebhafte ,  fropooiofette  garbenabfiufungen  bereiter 
man  eine  effigfaure  (Sifenorpoulauflofung  auf  fofgenbe  SSBeife: 

40  9>funb  Sifenoitriol  merken  in  30  9l)?a0  SBaffer  getäft  unb 
btird)  40  $funb  3Mei$ucfer  $erfefct.  Die  &eUe  glüjfigfeit  wirb  bei  bem 
©ebraucr;,  je  naefe  ber  Sttuauce  ber  garbe,  welche  man  $11  (>aben 
ivtinfcf>t  /  mit  me$r  ober  weniger  ©itmmiwaffer,  ober  3Bafler  mit  ge« 
branntet  @tdrfe,  aiicr)  £ertringummi,  in  bruef  förmigen  3ußanb  »er* 
fe£t.  gür  violette  garbentone,  bie  me£r  ind  8Hdulicr;e  fpieten,  werben 
ber  (Sifenauflofung  V/2  $>funb  ©rünfoan  in  (Sjfig  geweift  unb  2 
9>funb  Äocfofalj  $ugefefct,  beoor  mit  Söfeijucfer  bie  3rrfefcung  oorge* 
nommen  wirb. 

b)  £urd>  Serfefcung  mit  trotfenem  effig;  ober  £oI$« 
effigfaurem  &  a  ( f. 

(Eö  werben  100  tyfuno  (Sifenottriot  in 

150  9)?aß  SGBaficr  aufgeloji  in  ba$  tfnfafjfafj  gegeben, 
100  ^funb  troefenereffig- ober  ^oIjeiTigfaurerÄalf  in 
50  9D?ag  ©affer  gilöfi  £iii$ugebrad)t,  unb  einige 
©tunben  gut  buref)  einanber  gerührt. 

c)  2>urc&  Berfejung    mit    flüffigent  £of$ef fig f a u* 
rem  Äalf. 

68  ^funb  (Sifenoitriol  in 
67  üttafj  SQBaffer  werben  ourcr) 
77  SO?aß  flüffigen  ^oljejfigfauren  Äalf  oon  20  ©rab 
fcaume  jerfejjt. 

d)  Dtird}  Berfefcung  mit  $ol$effigfaurem  83let. 

150  ^funb  <£ifenuttrtot  in 

200  3D?aji  SEBafler  gelöfl,  werben  burefo 

150  $funb    concreted  &oI$ejfigfaure$  23lei  jerfe&t, 

woburcr)  eine  (Sifenbrüje  oon  13  ©rab  ibaume 

erbalten  wirb. 

3n  ben  £ol$ejfigfauren  (gifenauflöfungen  bewirft  ba*  brenjlidje 
Dl  unb  ber  $£eer,  baß  fte  fid)  langer  im  oroöulirten  3ujtanbe  ermat- 
ten, unb  baf;er  für  ben  Jpanbbrucf  ben  effigfauren  üor$u$tebeii  fmt>, 
weil  le&tere  burd)  bad  fludftreidjen  auf  bem  (S&affid  letd)ter  fcö&er  alö 
jene  ojrnbirt  werben,  unb  bajer  weniger  fejt  fi$  mit  ber  gafer  oerbin. 
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ben  tonnen»  Sur  ben  SBalgenbrucf  hingegen,  wenn  man  bie  gebrutfte 
SÖaare  unter  36  <&tunben  färben  tvttl  f  eignet  ftc^  bad  effigfaure  £i» 
fen  vorteilhafter,  »eil  ed  jic$  in  SSerbinbung  mit  bcr  gafer  fajnel* 
(er  orobirt. 

Sur  r)elle ,  fettere  9)?obefarben  i|l  bad  effigfaure  (Sifen  bem  Diel 
emp»reumatifd)en  Dl  unb  S^eer  enthaltenen  $ot$ejfigfattren  »orjujie« 
Jen.  gür  lebhafte  braune  unb  violette  garben  fann  bad  fco^effigfaiire 
(Sifen  auf  fotgenbe  2trt  gereinigt  werben.  64  üftaß  bren&lid)  ^oljejfij* 
faured  Sifen  von  12  ©rab  fcaume  werben  mit  10  $funb  ff  in  gepul« 
wertem  »eigen  2lrfenif  unb  6  3)?ag  ijofjejfig  oon  3  ©rab  Söaume^  über 
bem  geuer  auf  64  üttafl  eingebampft,  bann  burd)  ein  SBoüentud)  |tf' 
trirt  in  ein  ©efag  jum  ?tbf(ären  gebracht,  unb  wenn  ed  für  ben  lan- 
gem ©cbraud)  bienen  foll,  einige  blanfe  (fifenbledje  zugegeben.  See 
weijje  ilrfenif  ojpbirt  bad  Örpbul  me$r  in  Ojrnb,  unb  ed  wirb  eine 
eifenauflöfung  erhalten,  welche  aud  gifenorobul  unb  (5ifeno;rr;b  beftefjt. 
e)  Surft  unmittelbare«  tfuflöfen  bed  90?etalld  i» 

(Sffig  ober  £fft  gfdure. 

(£d  wirb  ein  grofjed  gag,  melcrjed  einige  3oO  über  bem  SÖoben 
mit  einem  M$ugd(>a£n  oerfefcen  ift,  J/4  voll  mit  reinem  gewafa)eneii/ 
ungerojleten  gifen  angefüllt.  Sflun  erwärmt  man  guten  SBeiitv  9J?«fS- 
ob*r  23iereifig  bid  auf  60  ©rab  IKeaumur,  unb  füllt  bad  mit  frff« 
befcr>icfe<  gajj  bid  auf  einige  3<?U  bamit  an,  becft  cd  mit  einem  gut 
pajfenben  Decfel  $u,  unb  lägt  ed  3  Sage  flehen.  9?acr>  biefer3*it  lW 
man  burd)  ben  Mjugd&a^n  täglid)  zweimal  bie  ipälffe  ber  glufligM 
ab,  unb  fc^üttet  jte  wieber  auf.  2)iefe  Operation  wirb  wdfcrenb  4-5 
Socken  wieber^olt,  unb  jebedmal  bar)  gag  wieber  jugebecf't.  ©enn 
nun  bie  (Sifenojrpbulauflöfung  7—8  ©rab  fcaume  jeigt/  läßt  man  (ie 
4—5  Sage  ru£ig  fielen,  jie&t  bann  bad  Jpelle  ab,  bringt  ed  auf  ein 
anberee)  gag,  fe  fct  einige  ungerojtete  (Sifenbledje  ju ,  bebecft  eö  mit 
einem  Stror)becfel  unb  bewahrt  ed  für  ben  ©ebraucty  in  einem  ftty 
len  Orte. 

©tatt  (SfT«g  ««  tfnwenbung  gebracht,  wirb  Joljejlij» 

faure  (Sifenbeije  erhalten.  2Benn  ro$er  £ol$e  ffifl  &fl$u  »erwenbet  wirb/ 
rietet  man  $wei  gäffcr  mit  (Sifen  bid  3/4  »ou*  bamit  angefüllt  &er, 
giegt  nad)  14  Sagen  bie  abgezapfte  glüjfigfeit  auf  bad  zweite  un#' 
rojtete  (Sifen  unb  oerfäjjrt  babei  wie  beim  erjlen.  £>ad  (Eifen  ber  erflen 
Sonne,  auf  welct)ed  wär)renb  ber  21uflofung  fid)  eine  SOJenge  SJeer  ab* 
fcfjr,  woburd)  bie  (Sinwirfung  ber  <£aure  betyinbert  wirb,  nimmt  man 
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^rraud/  (aßt  ed  im  Stutr  audbreuuen,  wonadj  (6  für  eine  neue  Dpe* 
ratton  wieber  ju  verwrnben  iji. 

®e$r  concentrirte  ejfig*  ober  $ol$ejfigfaure  Gifenauflofungen 
fonnen  burefo  biefen  unmittelbaren  SGBeg  baburd)  bargejlellt  werben, 
wenn  effig*  ober  ^o^effigfaurer  Salf ,  eff'g-  ober  £oljeffigfaured  Sfclet 
burefc  &dj)wefelfdtire  jerfejjt,  nnb  bie  erhaltene  (Sffig*  °&<r  fy°h*fl*$' 
fdure  in  einer  angemeffenen  ®tdrfe  jum  2tuflöfen  bed  (Eifend  wrwen* 
fcrt  wirb« 

Diuiige  gibt  im  jweiten  93anbe  feiner  Sarbend)eniie  ein  «öerfafr* 
renan,  &ol*faured  (Sifen  burd>  unmittelbare*  Huflofen  bed  OTetalld 
in  £ol$ej[ig  in  furjer  3eit  ju  erhalten,  we(d)ed  in  golgenbem  bejte&t: 
M)t  flache  $ö($erne  ©efdße  werben  mit  altem  (Sifen  gefüllt  unb  trep* 
penweife  über  einanber  gebellt,  fo  baß  bie  glüjfigfeiten  aud  bent  einen 
in  bad  anbere  abgezapft  werben  fönnen.  2>ad  oberfre  ©efdß  wirb  min 
mit  bejttllirter  J^olaeffigfdur*  gefüllt,  unb  biefe  nad)  einer  falben 
§tunbe  in  bad  $unad)ftfre£enbe  obgelaffen.  9?ad)  einer  falben  £tunbe 
fommt  bie  Qäutt  in  bad  britte  ©efdß,  enb(icr)  ind  oierte  unb  fo  fort 
bid  tnd  ad)te.  hiermit  ijt  nun  bie  Vorbereitung  $ur  gabrifation  bed 
Joljfanren  ßifend  gefefee^en.  £ad  mit  ipoljeffigfdure  befeuchtete  (Sifen 
$ftt  wd&renb  ber  3eit,  baß  bie  ©efdße  leer  waren,  fo  viel  ®auerf*off 
aufgenommen/  baß  ftcf> ,  wenn  man  nun  bie  <&ditrc  aud  bem  untern 
@ef*ß  jum  ^weiten  90?ale  in  bad  erfle  bringt,  auf  ber  Stelle  eine  €i* 
feuauflöfung  bilbef,  bie  wieterum  alle  ©efdße  paffirenb,  fo  tfarf  wirb, 
alö  man  fte  auf  feinem  anbern  2Beg  erhalten  fanu.  £iefed  Verfahren 
bietet  jwei  9Sorr^ei(e  bar:  einmal  3e»fgrwinn,  bad  anbere  9D?nl ,  bog 
oie@dure,  welche  in  bad  oberjte  ©efdß  gegoffen  wirb,  unb  nad)  unb 
nadj  burd)  alle  anberen  ©efdße  pajfirt,  oon  bem  legten  alö  mögficrjft 
<j«fätt»gte  (Sifenauflöfung  abgezapft  wirb,  fo  baß  man  nidjt  nöt^ig 
M/  biefe  nod)  einmal  ben  Äreidlauf  machen  &u  (äffen. 

Senn  man  fupfer^alttge  ejfig^  ober  ^oljeffigfaure  (Eifenbeije  ju 
fcaben  wünfdjt,  bie  fiel)  oor^üglid)  für  fd)war$e  Sarbe  mit  Ärapp  ober 
£amped)e$ol$  gefärbt  oort&eityaft  erweift,  gibt  man  $u  bem  (Sifcn, 
e£e  ber  warme  (Sffig  aufgegoffen  wirb,  fo  viel  gepulverten  ©rünfpan 
ju,  baß  auf  bie  #?aß  (Sffig  1  £ot£  beffelben  fommt,  Übrigend  fann 
ber  angemeffene  Äupferjufajj  ber  ejfigfuuren  Gifenauflöfungen  and) 
erfl  beim  93erbi<fen  ber  Srutfbafen  $ugefe{jt  werben,  wobei  er  gang 
biefelbe  SBirfung  audübt. 

3n  bie  Älaffe  ber  ejfigfauren  (Eifenornbulauflofungen,  welche  in 
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ben  ßattunbrucfereien  r}dujige  fcerwenbmig  jinb*»/  gehört  aud)  Die  fo-- 
genannte  äMed)*  ober  3tniibei$bru^tr#  eine  (Sifenbeije,  welche 
raeijt  bad  Wittel  jwifd)en  (Sifenornbul  unb  (Sifeuorpbauflöfung  fcdlr, 
unb  fajl  in  Den  meijten  Äattunbrucferein  2>eutfcf)fanb$,  »ö&menö 
u.  f.  w.  r;duftg  »erwenbet  wirb.  2>iefe  (Sifenbeije  wirb  auä  ben  »lecfr* 
oerjinnnungdmerfen  bergen,  in  welken  bie  glü^enbeu  <*ifenblect>e, 
beoor  biefelben  »ersinnt  werben ,  in  einer  effigartigen  fattren  glüjfia/ 
feit,  wele&e  aud  ©etreibefcfcrot  bereitet  itf,  abgelöfdjt  werben,  wofür 
bie  glüffigfeit  mir  fo  lange  brauchbar  i|l ,  ald  fte  jtch  noch  nicht  mit 
(Eifen  gefdttigt  bor.  ©efdttigt  mit  bemfelben ,  jlellt  pe  eine  (gife nbeije 
bar,  welche  wa^rfctjeinlicr)  ber  3"fau*  in  bie  gdrberei  gebraut  &at. 
0chon  von  Schule  bebtente  ftd)  berfelben  in  feinem  berühmten  <5ta* 

MtjTcrarnt  ja  äugcUmrg. 

2)ie  »ilbung  biefer  Sifenbei$e  gefctye&t  baburch,  ba&  ber  mit 
SSBafTer  gemengte  ©etreibejehrot  burd)  germentation  in  bie  ßffiggdt)« 
rung  übergebt,  unb  bie  bartn  gebilbete  Gfftgfdure  ba6  (Sifen  unter 
(Sntwicttung  von  ©aijVrjbjfgad  ouflöfr.  2)a  fte  ald  Sflebenprobuft  in 
jenen  93er$iiiunuug$werfen  gewonnen  wirb,  fo  tjt  ir)r  $retd  in  borti-- 
gen  ©egenben  überaus  gering.  Um  fte  für  ben  ©ebrauef)  in  ben£>rucf-- 
fabrifen  gan$  geeignet  $u  machen,  bringt  man  pe  in  eifernen  Ueffeln 
über  bem  geuer  in  @ub,  unb  nimmt  mit  einem  Schaumlöffel  beu 
Schaum,  welcher  ftd)  bilbet,  fortwd&renb  ab.  SSBenn  baö  Schäumen 
auftört,  gießt  man  fte  in  gdffer,  in  welche  einige  blanfe  gtfenbled)* 
geworfen  werben,  betft  [\e  nad)  bem  Srfalten  511,  bewahrt  bie  gdffer 
tu  einem  füllen  Cocale  auf,  wonach  |le  nach  5  —  6 -Sagen  für  ben  ©e* 
brauet)  oerwenbet  werben  fann. 

äuö  fo  behandelter  »lechbrür)e,  welche  gewöhnlich  5—6  ©rab 
SBaume  jtarf  ijt,  £abe  ic^  mir  ftetd  eine  ausgezeichnet  gute  (Sifenbrühe 
von  15  ©rab  ttaume  (Soncentration  bargefteUt,  wenn  tn  180  SOfajj 
berfelben  40  $funb  (Sifenmtriol  aufgelöjt  unb  berfelbe  burch  60<J>funb 
flüffigen  Mauren  Äalf  »011  20  ©rab  «aiimt  jerfe&t  würbe. 

JlUe  Sifenornbulauflöfungen  abforbiren  an  ber  £uft  Sauerjtoff 
unb  get)en  jhifenweife  in  (gifenorobauflöfungeti  über,  weswegen  fte  im» 
mer  gut  jugebeeft  erhalten  werben  muffen. 

Sie  effig*  unb  ^oljeffigfaure  (Jifenoroboerbiu-- 
bungeu  für  beu  ©ebrauch  in  ber  Srucf*  tttib  gdrberei  werben  auf 
folgenbe  Jlrt  targejteUt  : 
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a)  Durch  unmittelbare  tfuflöfung  geröfieten  (gifend  in  (gjfig,  wobei 
fid)  SBafferfloffgaö  entmicfeft  unb  efft^faured  (gifen  gebilbet  wirb. 
©Utt  bed  treuem  SBeinejfigd,  ben  man  efcebem  anjuwcnben 
pflegte/  wenbet  man  jefct  allgemein  ben  Ob(r ,  tfcier»,  95?al$«  unb 
fünjtlichen  (Sffia,  ba&u  an,  unb  jwar  in  einer  ©tdrfe  von  2— 2'/x 
©rab  23aume,  um  eine  gute  Sifenbrü^e  ju  erhalten. 

Die  bierfür  gerojleten  ober  orpbirten  (5ifenbled)e  unb  an« 
bere  alte  (gifenabfälle  rietet  mau  fofgenber  ©efralt  oor.  9)?an 
wäfd)t  mit  einem  jlumpfen  Siefen  mit  SBaffer  gut  ab,  um  ben 
&taub  unb  anbere  Unreinigfeiten  weg$ufd)ajfen,  unb  bringt  eö 
fo  auf  Jpurben,  wo  bie  Puft  gut  burd)|l reichen,  aber  ber  Stegen 
nirf)t  b<n&ufommen  fanu.  ipier  überldfjt  man  ed  ber  Orpbation 
burd)  bie  Sinwirfung  bed  ©auerjioffö  aud  bem  Dunflfreife,  in* 
bem  man  ed  $uweifen  mit  SBajfer  befprifct,  fo  fange,  biö  bie 
Oberfläche  ooUfommen  ojnbirt  (geroflet)  erfcheint. 

SWit  biefem  gerodeten  gifen  füllt  man  nun  bie  Sonne  bi* 
über  3/4  »oll  an,  erwärmt  ben  Sjfig  biö  &u  einer  Temperatur 
von  55—60  ©rab  SKeaumur,  unb  fdjüttet  fo  viel  baoon  auf,  bi$ 
bad  gaß  ganj  ooU  geworben  ijr.  9Jad)  3  Tagen  läßt  man  bie 
glüjfigfeit  burd)  ben  unten  angebrachten  »Jaj>n  in  einen  ^öljer* 
nen  Äübel  ablaufen /  gießt  fte  wieber  auf,  unb  wieber^olt  biefed 
2lb$apfen  unb  tfnfgiejjen  fo  lange,  bid  bie  glüjfigfeit  ganj  un* 
ter  einanber  gearbeitet  ijt.  Diefe  Operation  wieberfcolt  man  14 
Tage  lang,  alle  brei  Tage  auf  biefelbe  SBeife.  (5ö  wirb  ftcf>  in 
furjer  3eit  auf  ber  Oberflädje  ein  beträchtlicher  Schaum  bilben, 
wad  ein  3<i<h*n  ber  21uflöfung  bed  (Sifenorpbd  unter  (Sntwicf* 
lung  von  SÖafferfbffgad  i)t.  Die  glüffigfeit  wirb  eine  grünliche, 
in*  braune  fid)  neigeube  garbe  an$unet)men  beginnen ,  welche 
(ich  burch  längere  Seit  immer  me$r  ine)  braune  jie£t.  @ie  wirb 
jefct  alle  3—4  SBochen  einmal  abgezogen,  wieber  aufgegojfen, 
unb  biefed  brei  Monate  £inburch  wiebert)olt. 

9?ad)  Verlauf  biefer  3*»t  $ief)t  man  alle  glüjTigfeit  ab,  er* 
wannt  fte  in  einem  Steffel  biö  &u  einer  Temperatur  von  40—45 
©rab  SKeaumur  unb  gießt  fte  in  ein  anbereS  jur  ^eite  ftejenbed 
gafj,  welched  mit  frifch  gerüfietem  Sifen  wie'baä  vorige  ange- 
füllt worbeu.  3"  biefem  gajfe  unterwirft  man  baö  ©an$e  ber« 
felben  Bearbeitung,  wie  in  bem  erften.  ®inb  3 — 4  SWonate  »er« 
flojfen,  fo  &at  mau  burch  biefed  Sßerfafjren  eine  gute  effigfaure 
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<*ifenbei$e.  ®ie  wirb  nun  abgezapft/  in  ein  reineö  gag  gefönt» 
tet /  in  welcfyed  einige  Manfe  (EifenMedje  gegeben  werben/  unb 
{ugebecf't  in  einem  füllen  Orte  aufbewahrt.  ®ie  (teilt  eine  gelb« 
braune  gliifft'gf  eit  bar,  welche  me£r  (Eifenojpb  ald  (Sifenorpbut 
aufgelöst  ent&dlt. 

S&enber  man  flatt  (Ejfig  rofcen  ipoljeffig  ober  rectifoirten 
Jpoljejfig  auf  biefelbe  SÖeife  au ,  wie  bei  bem  fcoljejfigfauren  (Si-- 
fenorpbul  angegeben  ifr,  fo  erhält  man  ^oljejfigfaured  (Sifeuojpb 
mit  me£r  ober  weniger  emppreumatifcfjem  6(  unb  ££eer  oerbun-- 
ben,  je  nadjbem  ber  rofce  #olje(fig  weniger  ober  mefcr  oon  tie- 
fen &etlanbt$eifen  gereinigt  worben. 

S0?an  fann  aud?  eben  fo  wie  bei  bem  effigfauren  (Sifenorp' 
buf,  bie  2(uflöfung  bed  gerodeten  (Sifend  in  auögefdjiebener  (Sf* 
fig-  ober  Jj>ol$effigfdure  vornehmen,  woburd)  concentrirte  (Sifen* 
bei$e  erhalten  wirb. 

gür  ben  ©ebraud)  in  ber  3'ngbrucferei  fann  man  fief)  aud) 
eine  m  e  $  r  ojrpbulirte  ganj  oortrefflirf)  gut  geeignete  (?ifenbei$e 
bereiten,  wenn  in  180  Wag  biefer  gifenauflofung  40  ^fitnb 
(Sifenoitriol  aufgelöft,  unb  bureb  40  ^funb  $Mei$ucfer  £erfc(jt, 
ober  bie  3erfe^ung  burdj  60  9>funb  flujfigen  ^o^fauren  Äalf 
20©rab  SÖaume'  oorgenomiuen  wirb,  wenn  man  £ol$faure  (Eifcn-- 
auflofuug  oerlangt. 

b)  2>urd)  3erfe^ung  ber  fdjwefelfauren  (Eifenoxnbauffofung  oennit* 
tel|t  Söleijucfer,  ^or^e|Tigfaiireii  Äalf  ober  iblei,  wie  bie  effig* 
faure  (Sifeuojrobauflöfung  juweilen  für  ben  gabrifgebraud)  bar* 
flellt  wirb. 

c)  £)aö  ejfigfaure  (Eifenojpb  fann  aueb  erraffen  werben ,  wenn  aud 
bem  fdjwefelfauren  (Sifenorpb  bad  (Eifenoj:pb£pbrat  burej)  Äali 
ober  Natronlauge  niebergefd)lagen ,  ber  frifd)  gefällte  lieber-- 
fcfylag  auögeoreflt,  unb  bei  geliuber  SÖBdrme  in  concentrirtem 
(Sjfig  ober  (SjTigfdure  aufgelöjl  wirb.  (Ed  bilbet  eine  bunfel  rot£* 
braune  gliijfigfeit,  jerfejjt  ficf>  in  ber  ÜBarme,  wobei  Ejfigfaure 
oerfludjtigt  unb  eine  bafifcfje  93erbinbung  in  ©ejlalt  einer  ©al* 
lerte  junicfbleibt. 

2>a  bie  verhieben  bargeftellten  effigfauren  (gifenauflöfungen 
mit  ben  vielfach  oerfefei ebenen  organifdjen  Pigmenten  oerfdjiebene 
garben  £eroor$ubringen  fd^ig  finb,  wobei  £au»tfdcfclid)  ber  für  bie 
garbenbilbung  geeignete  Drpbationo^ufhmb  ber  (Eifenoerbinbungen  ju 
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berücrftd)tigen  ijt,  unb  bie  (Erfahrung  gelehrt  r)at,  baß  eine  ju  £ofje 
Oxobation  fiel)  mit  ber  gafer  weniger  innig  unb  feft  ju  oerbinben  »er» 
wag,  fo  rönnen  alte  $u  &ocf)  orpbirte  (Sifenbeijen  in  einen  niebereit 
Ornbation*  -•  nnb  freieren  bi6pofitionöfd$igen  3«ft«"b  baburd)  Perfekt 
werben,  wenn  fie  mit  bent  fecf)pfüd)eii  S&eile  frifcfjem  (SiTig  bid  auf  60 
@rab  SHeaumur  erwärmt,  mrb  bie  gliiffigreit  auf  ungerpfleted  (Sifeit 
gebraut  wirb.  üftan  jie&t  wdf>renb  5—6  Sagen  tdglict)  einmal  ab, 
gießt  wieber  oben  auf,  wonacf)  bie  Sifenbeije  für  ben  ©ebrauct)  ppII* 
rpmmen  tauglich  wirb,  Jperbei  entjirr)t  bad  neu  bin$ugebracf)te  metaU 
lifcf>e  (Sifen,  inbem  eö  tr)eilweife  felb|t  aufgelöjt  wirb,  bem  aufgclö- 
ften  Sifenorpb  einen  $t)eil  feineö  ©auerjloffd  unb  bringt  badfelbe  auf 
seit  gewünfcrjten  niebrigeu  @rab  ber  Orpbation. 

©ani  baflfelbe  erreicht  man  auct),  wenn  in  100  SMaß  alter  effig* 
fauren  (Sifenbei$e  16  $fnnb  (Sifenoitriol  btircfj  16  ^>fttub  ttfrijucrer 
jerfe^t,  gut  burdj  einanber  gerührt  unb  burct)  eiuige  Sage  @rej>en  bie 
gluffigrett  abgepellt  wirb. 

93erfcr)wdd)te  (Eifenbntyen  werben  burct)  Jpin&ubringung  ppn 
SGßaffer  erhalten,  auct)  wirb  £in  unb  wieber  beim  ©ebraudje  nodEj  Qsjfig, 
Pber  J?ol$ejfig  jugefebt. 

2>ie  gewöhnlichen  ejfigfauren  (Eifenauflöfungen  (Tnb  nicfjt  fro« 
tfalliftrbar.  2>aop  t)at  barget^an ,  baß  effigfaure  gifenfrpjtalle  nur 
bann  erhalten  werben,  wenn  gefdjwefelted  (Sifen  in  (Sffigfdure  aufge* 
Iöfl  unb  bann  perbunjtet  wirt>,  wo  man  Ärpfialle  erhalt,  welche  Hein, 
fdulenformig  unb  von  grüner  garbe  finb. 

£>ü  mit  ben  Sifenbeijen  georucften  baumwollenen  pber  leinenen 
©ewebe  müjjen  nad)  bem  flbfrecfnen  me^r  ober  weniger  lange  aufge« 
fangen  unb  ber  ?uft  auögefejjt  werben,  er)e  man  )ie  ben  Äubfot^  ober 
anbern  ?lb$ie(>bdbern  unterjiejjt.  €OTit  reiner  ejfigfauren  (Jifenauflöfung 
gebrucfte  SBaare  brauet  uid)t  fo  lange  burcf)  Bilfingen  ber  Sinwir» 
hing  ber  t'uft  audgefefct  ju  fein,  ald  mit  bo[$faurer,  weil  |ie  leichter 
orpbirr,  a(ä  biefe.  3*  faurer  ber  Sifenmorbant,  wenn  bemfelben  nocr) 
(Ejfig  ober  i?of$effig  jugefefct  wirb,  ijt,  um  fo  längere«  Jpdngen  wirb 
erforberlid),  bie  (Saure  ParauP  ju  entfernen.  &ie  £auer  bed  fangend 
richtet  fict;  auct)  nad)  bem  (Soncentrationograbeber  (Sifenbeije;  fo  rauf* 
fen  bie  ©ewebe  für  ©d)war$  uno  ^rauu  langer  ber  (Sin wirrung  ber 
atmofpbctrifcrjen  Cuft  au«gefe&t  bleiben ,  ald  mit  ^Baffer  »erföwddjte 
Jöeijen  f«r  Stoleit,  Cila  unb  graue  garbenabjtufungen. 

2>er  &ogrometerifd)e  Buftanb  ber  Cuft  fpielt  wdf;renb  bed  £dn* 
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gend  *ur  Dxndation  der  effig»  und  fcoliefTigfauren  (Sifenverbinbungen 
auf  ber  gafer  eine  wefentlid)  wichtige  SRolle,  weil  nur  unter  99?itwir* 
hing  von  geud)tigfeit  eine  3erfefcung  erfolgen  fann,  um  baS  mit  Kr 
gafer  verbundene  Sifenfalj  in  auflödlid)  bafifd)  effigfoured  Sifen  nm-- 
jnänbern,  welc&eo  fpäter  bei  oem  äuftfotyrn  volltfanbig  in  Gifenojöb 
»erhandelt  wirb.  Siefe  Veränderung  ift  leicht  baburd)  *u  erfennen, 
baß  bie  garbe  ber  gebrueften  ©/eilen  immer  bunfler  unb  gelblicher  er» 
fd)eint.  SBenn  Die  SSBaare  fogleid)  nad)  beut  Srucfen  in  einer  febr 
troefenen  tftmofpfcäre  aufge(>angeu  wirb,  wo  feine  3erfefcung  ber  effig» 
fauren  (Sifenbeije  erfolgen  fann,  fo  befetfigt  fid)  bie  ledere  nid)t  in 
gehöriger  Spenge  mit  ber  gafer,  unb  ed  ift  nad)&er  fe£r  febwer  bei 
folcfeer  SCBaare  bie  not&wenbige  SBerdunflung  ber  (Sifigf«»™  i" 
fen;  felbft,  «>enn  man  fie  in  einer  fe&r  feuchten  ?Umofpbdre  auffängt. 
2)ie  (üfenoerbinbung,  welche  in  biefem  gaUe  auf  dem  3euge  im  neu- 
rralen  ober  fauren  3uftande  eingetroefnet  ijt,  verändert  fid)  iti 
mittelmäßig  feuchter  Cuft  nierjt  me&r;  nur  bei  einem  großen  Überfdjuß 
t>on  geud)tigfeit  in  ber  atmofpfjärifeben  Puft  unb  nad)  längerem  £an-- 
gen  wirb  derSrucf  nad)  unb  nad)  wieber  feuct)t/  fo  baß  bann  er(t  eine 
3erfe{Ming  erfolgen  fann. 

Sin  geeigneter  3ufa  rj  von  vcrfdjiebenen  aubern  @ub{lan* 
jen  ben  ejTigfauren  (Eifenbeijen  jugefe^t,  fann  nur  jum  3wecf  Jaben, 
bie  girirung  beo  Sifenojrpbd  auf  bem  ©ewebe  $u  begünjtigen,  unb  ju 
rafefoe  Drnbation  ber  (Sifenbafid  vor  ifcrem  ilufbruefe  ju  ver&inbcrn ; 
auf  ben  bpgroffopifdjen  3ujknd  ber  Cuft  nad)  bem  fcroefnen  ber  auf' 
gebrueften  83afi6  $u  mirfen,  ober  enblid)  auf  bie  93erdicfung3mittel 
(Einfluß  audüben ,  unb  t adurd)  $u  einem  reinen  unb  v  o  1 1  f  o  m  m  e- 
n  en  2>rucf  beizutragen. 

Über  ben  3ufafc  anderer  @ubjian&en  $u  ben  ejTigfauren  (Sifeiiver* 
binbungen  f;at  £einrid)  ©djlum  berger  eine  £Weir)e  intetetjan* 
ter.  93erfud)e  unb  83eobad)tungen  angeftellt  /  auö  welken  int  wefentli* 
djen  Jervorge&t,  baß,  wenn  ben  ßifenbeijeii  für  fdjwarje  unb  violette 
garben  &upferfat$e  jugefefct  werben ,  effigfaureö ,  ferjwefelfaureä 
unb  falpeterfaureti  Äupfer  ein  uno  diefelbe  gunjh'ge  Sßirfung  r)ervor* 
bringen,  gür  ben  Jpandoriicf  begiiuiligt  ein  Sot£  bejftlben  auf  ein 
S9?aß  (Sifenbeije  bie  Bereinigung  bed  (SifenorobS  mit  ber  gafer  gan$ 
befonberd,  Welcfjed  baburef)  leicht  erftctjtlitr;  wirb,  indem  die  violette 
garbe  durcrj  folgen  3ufa&  fafl  doppelt  fo  dun  fei  als  o$ne  den-- 
felben  hn  Ärappbade  jum  SJorfrfjein  fommt,  und  die  Äupferfatye  den 
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fceiV»  für  vioUtt  $ugefe£t  t  oorjüglid)  ttit^d'c^  bei  reiner  ejiujfauren 
(Eifonbcije  wtrfen,  befonDerö  wenn  biefelben  für  Oeti  £>rucf  mit  Qittnmt 
»erlieft  werben.  S3ei  aubern  <8erbicf ungSmitteln ,  unb  wenn  brenjticf) 
£ofje|Ttgfaureöf  (Eifen  angewenbet  wirb,  nüjjen  bie  Äupferfalje  nur 
fe&r  wenig. 

@alpeterfaurcd  Tupfer  unb  ®almiaf,  ober  ein  Öemifd)  oon 
fafpett'rfaurem  Äupfer  unb  Äoctjfalj  bem  effigfauren  (gifenmorbant 
für  Violett  jugefe£t,  liefert  ein  fcdled  unb  matte©"  Violett,  ©oldje 
©enirdK  greifen  beim  2Bal$eubrucf  bie  jlä$l«r««n  SHafeln  be* 
fonbtrd  an. 

£af$faured  3tnf  ber  <£ifeiibet>  für  @rf>warj  jugefefct  erjeugt 
bireft  fein  auffalleubed  ftefulrat,  e$  fami  aber  beitragen,  baß  bad 
*öerbicfungömittef  befjrr  £ält,  unb  jitglcicf)  ald  r>ugroffopifd)e  ®ubi 
jlan$  wirfeit.  £>al$faure6  (Sifcn  bannt  ivrfejjt,  greift  jtä^lerne  dtafedt 
unb  SBaljen  $ugfeid)  an ,  aud)  werben  im  Jpanbbrucf  bie  93?ejjnigfor« 
men  baburd)  angegriffen 

<s$al$faurer  Äalf,  fafjfaured  9?atron  ober  garinjucrVr  ber  Sifen« 
beije  für  (£a)war$  $ugefe(jt,  wirfen  efjer  fd)äblid)  als  nü^lid).  Sin 
3ufa{j  0011  fafpeterfaurem  ober  fafpetereffigfaiirem  £ifen  gibt  ein  fd)6* 
ned  <$d)war$,  bie  (£ifenbei$e  wirb  babtird)  OxnDirt  unb  oerdnbert  fid) 
beim ija n bbruef  fcfjuell  auf  bem  (Sbajjiö  wdbrenb  beö  2)rucfeno\  (Sifen* 
oifriol  ber  £ifenbei$e  sugefejjt,  liefert  ein  ferjönered  0cr>warj,  wirft 
aber  nad)t£eilig  auf  bie  @tdrfeoerbicf'ung. 

2>er  Sifenbei^e  für  ®d>warj  etwad  ejTigfaure  ^onerbe  $ugefe£t, 
ge£t  bie  Ornbation  auf  bem  d^affid  nidjt  fo  fc^nell  oor  fict),  aucrj  färbt 
(Ter;  bie  garbe  leidjter  aid  bie  bloße  (Sifenbeijc. 

3)urcf)  Jttlenben  ber  (£if<nbeijen  für  ben  £rucf  mit  GampecrK$of«* 
abfub  wirft  bt?r  ftarbtfoff  beOornbirenb  auf  ben  (Jifenmorbant ,  unb 
(Teilt  benfelben  auf  eine  niebere  DröbationdjTufe.  @e|jt  man  aber 
fd)wad)en  (Sifenbeijen  ju  oiel  baoou  $u,  fo  faun  bad  Pigment  and)  jur 
Ballung  eiued  änt&eil$  (Eifenornb  beitragen ,  iubem  baburet)  bunfef* 
violetter  Caf  gebilbet  wirb. 

@d>(  limberger  oerfc^te  SRorbant  and  reinem  effigfauren  <£i« 
fen,  für  Violett  im  Ärappbabe  auszufärben,  mit  nad)|Te£enben  @ub* 
jTan$en,  um  i&re  Sffiirfung  auf  bie         5»  erfennen. 

1.  (Sin  3ufa{)  oou  2  Cot£  Salpeter  ober  2  t»ot&  ^afniiaf,  auefj 
2  Cotr)  Sodjfafj  geigten  nur  einen  geringen,  jebod)  günftigen  (Sttiflu^ 
auf  bie  ©efejTigung  bed  (Sifenoinbö  mit  ber  gafer. 
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2.  (Sin  Üotr)  3«cferfalf  einem  SHaß  SRorbant  (bie  9ttaß  ju  brri 
9>funb  aBajferinr)alt)  jugefe&t,  fernlagt  (Sifenojrob  nieber,  unb  veranlopt 
ba£er  ein  r)elled  Violett 

8.  3wei  ßpt&  3ucferfprup  auf  l  TOaß  IRorbanf  jugefejjt,  liefert 
ein  etwad  bunflefl,  unter  einigen  Umfiduben  aber  fd)led)te0  Violett. 

4.  (gin  Cot$  SÖJeinflein  jugefeftf,  ein  fcfcwacfced  Violett  o&ne  be» 
fonbere  leb&afte  Nuance. 

5.  (Sin  £ot£  Qralfdure  »erfrinbert  bie  girirung  bed  (Sifenorpbd 
tiicfcr,  unb  bie  garbe  erfcfceint  eben  fo  bunfel  wie  o$ne  3«fa&- 

6.  (Sin  Pott)  $Bein(reiufdure  unb  (Sitronenfdnre  oer&inbcrn  bie 
girirung  bed  (Sifenornbfl  faft  gdn$lid). 

7.  (Sfpg-  »nb  JJofsejfigfdure  liefern  bisweilen  gute  SHefultare, 
weil  (te  bie  (Sifenbei$e  in  Huflöfung  erhalten,  unter  anbern  Umitdnöen 
tjl  ein  3ufafc  jeboefj  unnü{*. 

8.  3wei  Üotr)  »leijnffer  einem  OTaßc  SRorbant  $ugefefit,  macfyt 
bad  «Qiolett  etwa«  bunfler,  or)ne  ber  ?ebr)aftigfeit  ju  fcfcaben. 

9.  3wei  Cotr)  efligfaured  Mangan  $ugefefct,  fdjeint  ber  garbe 
et)er  $u  fdjaben  ald  ju  mijjen. 

10.  (Sjfigfaured  3iunornbul,  duetfjtlberorpbul,  (Er)romorpb, 
3infornb,  9QBi$mutr)ornb  unb  ejfigfaured  «arnt,  oon  jebem  2  Cotr>  auf 
I  9Waß  Vorbaut  jugefejjt,  wirfen  er)er  fdjdblid)  old  nu&lict). 

11.  (Sin  Üotr)  faljfaureö  3'nnojrnbul  $ugefefct,  liefert  ein  £ellrt, 
matte«  unb  rötr)Iia)cö  93tofett. 

12.  Sin  Potr)  fal*ifaure$  Stuuorpb  unb  9>inffal$  machen  &a* 
Violett  nict)t  fo  ganj  fäVedjt,  a($  bad  faljfaure  3*nnojrpbuI. 

13.  3wei  Cott)  fal^faurer  3iuf  unb  l(%  Cotr)  weißer  2trfenif 
äußern  beiöe  feine  SGBirfung. 

14.  (Sin  Cot$  faljfaureö  (Sifen  jugefefer,  maefct  bie  utoUrte  garbe 
peuer  unb  rotf?licr)er. 

2>ur$  dampfen  *or  bem  5tur)fotr)en  werben  bie  au  fgebnuf  reu 
effigfauren  (Sifenbeijen  cerfa^lecr)tert.  S&eim  2>urcr)ner)men  in  einem 
fauren  cr)romfaureu  Äalibabe  öon  48  @rab  «tteaumur  SÖdrme  leiDeii 
bie  (Sifenfalje  noct)  me$r  als  beim  dampfen,  bie  braunen  unb  otoUUeti 
garben  erfahrnen  na  et)  bem  Ärappbabe  viel  rötr)lidjer.  ©anj  befonberd 
auffallenb  wirb  ber  fd)dblid>e  Einfluß  einer  $u  jlarfen  Oxfifitm  b« 
aufgebrueften  (Sifenbei$e,  wenn  man  Die  3*uge  juoor  bdmpft  unb  naeft- 
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$er  bur$  ein  cf>romfaUre8  Äalibab  patfirf.  (*in  fcf)wact;ed  (Sfrlorbab 
von  32  ©rab  SSBdrme  wirft  ebenfalls  nacfjt&eifig  mit)  liefert  im  färben 
fcijlecbte  9fefnltate. 

(Eifenmorbant  in  93erbinbung  mit  S^onerbenmorban t 

für  DI ioen färben. 

(Sine  oorjüglid)  gute  effigfaure  (Sifenbeije  für  fcfjone  Olioen  unb 
(Eanelfa rben  au*  Ctuercitron,  2ßau  unb  ®cr;arte,  unb  (entere  Serben 
mit  3«fa&  oon  Ärapp  jc.  gefärbt,  bietet  nac&fte^enbe  effigfaure  £$on-- 
erbe  entfcaltenbe  (Sifeubeije  bar. 

3n  100  99?afi  (Sifeu*  ober  93Iecf)briir)e  oon  6  ©rab  iüaume' 
rü^re  man  bie  ?(uflöfung  oon 
30  $funb  ?llaun  in 

50  9)?afj  SBafier  getöft  ein,  frage  in  Keinen  Portionen 
unter  beftdnbigem  Umrühren  naef)  unb  nadj 
4'A  $f«n&  gepulverte  Äreibe  ein,  um  bie  freie  ®cr>we* 
felfdure  bed  Alaun«  ju  neutraleren,  unb  fejje  jufefct 

16  <pfuut>  S&leijucfer  $in$u.  97acf)  2  ®tunben  langem 
Stühren  unb  $weitdgigem  2lbftef>en  fann  ber  3Ror« 
bant  für  ben  ©ebraucr;  oerwenbet  werben. 

gür  $elle  Dlioenfarben  werben  nur  50  iWafj  (Jifen--  ober  SÖfecf)» 
brü&e,  unb  100  90?afi  SBajfer  mit  ber  ÜÄeuge  ber  bejeidmeten  @alje 
für  ben  ?lnfa(j  oerwenbet. 

3"  bie  Älafle  ber  (Elfenbeinen,  welche  in  ber  gdrbefunjl  flnwen* 
bung  flnben,  gehören  aud): 

a)  2>ad  w  e  i  n  e  i  n  f  er;  w  e  f  e  t  f  a  u  e  e  €  i  f  e  n  o  jr  9  b,  welcfjeö  91  a  9* 
monb  jum  SBlaufdrben  ber  fdjafwollenen  $üd)er  unb  ber  feibe* 
neu  Stoffe  mit  etfenblaufaurem  Äali  empfohlen  $at.  91  a  9* 
monb  |lellt  e$  auf  folgende  SBeife  bar:  (Ed  wirb  eine  $oljerne 
Äufe,  welche  1200  bie  1400  $>funb  SBajfer  faßt,  in  bie  92df>e 
eineö  £>ampffe|Teld ,  unter  einem  ®cf)uppen ,  worin  bie  Cuft  frei 
circulirt,  fo  aufgehellt,  ba§  man  Die  glfiffi^fcit  mittelft  eined 
fernen  Jpa&ned,  ben  man  einige  Boll  über  bem  SÖoben  ber 
Äufe  anbringt,  ab$ie&en  fann. 

3«  biefe  gießt  man  : 

520  9>funb  Cuellwajfer, 

130  <£funb  etyoefelfdure  oon  66  ©rab  »mime, 
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130  "»Pfunb  ©alpeterfdure  von  36  ©rab  33aiiml.  3n 
bie  Äufe  wirb  ein  ©eibenforb  geflellt ,  fo  bajj 
er  nur  3-4  3oll  in  bie  glöffigfeit  taucht,  und 

720  $funb  grüner  (Sifenoitriol  portionenweife  Jin* 
gugebractjt,  woburd)  ein  leb^afred  ttufbraufen  entließt,  unb  fid) 
rötylid}e  2)dmpfe  burdj  bie  3trfe£ung  von  ©alpeterfaure  ent-- 
wicfeln,  unb  bad  (Sifenorpdul  be$  (Stfeuoitriolft  in  fcfjwefelfaured 
(Sifeuorob  umgeändert  wirb.  2>ie  glujfigfeit  enthalt  in  folcfcer 
23efct>affen$eit,  wenn  fair  operirt  wirb,  nocr)  fdjwefelfaure«  (ft- 
fenojobul  unb  un$erfojjte  ©alpeterfaure,  inbem  Teuere  in  einem 
&u  verbiinnten  3uftanbe  |ld)  befinbet,  um  energifd)  auf  badCSifen» 
ojpbul  wirfen  ju  fönnen ,  unb  eö  in  voflfommeued  Sifenoxpb  ju 
verwandeln/  e£  wirb  bafjer  je$t  bie  S3ei&ilfe  von  SBärme  erfor* 
bcrlicf).  3"  beut  (fnbe  leitet  mau  eine  mit(5ifenbra$t  umwunbene 
SHd^re  aud  bem  Sampffejfel  bi$  ungefähr  y3  in  bie  SfiijTigfVit 
ber  £nfe,  unb  läßt  fodjenben  SBafferbampf  einjrrömen. 

3n  bem  SWaße  ald  fic^  bie  SMtTisfeit  erj>i£t,  fangt  bad 
?liifbranfen  unb  bie  (Sntmjcflung  rotier  Kampfe  wieber  an ;  man 
fefct  ba$  geuer  fo  lange  fort,  bid  bie  ?(ufföfung  ind  Äorfjen 
fcmmt,  unb  läßt  fte  einige  ginnten  focfjen ,  woburd)  eine  voll* 
foinineue  fctywefelfaure  (Sifeuorpbauflöfung  erhalten  wirb.  9Wan 
fcfyließt  jefct  beu  Dampfen,  unb  gibt  in  beu  SBeidenforb  ein 
©emenge,  welcbeö  man  einige  Stunden  vorder  jufammengefe&t 
£af,  au$: 

400  <£funb  0ueamajfer, 
130  $>funb  Scfjwefelfdure  66  ©rab  Zäunte', 
300  <pfunb  rotten  SSBeinftein. 
SBenn  alle«  anfgelofl  tfi,  wirb  in  bie  gTüfft^Fett  fo  viel 
j&uellwaffer  gegeben,  baß  fte  86  ©rab  &aume'  jeigt,  worauf 
man  fte  abfejjeu  unb  3-4  $age  lang  abfldren  laßt.   &ie  wirb 
jefjt  abgezogen  unb  in  gut  $ugedecften  Sdffern  vor  bem  3ittrttt 
ber  Puft  für  ben  ©ibraud)  aufbewahrt. 

2>iefe  (Elfenbeine  bient  aua>  bejfer  als  bie  gewöhnliche 
fdjwefelfaure  <£ifenorpdauflöfung,  um  baumwollene  Stoffe  mit 
eifenblaufattrem  Äali  SR  a  p  m  o  n  0'  6  SB  la  u  ju  färben,  £>ie  be- 
fijjt  ben  großen  93or$ug,  baß  fle  ftcf>  in  ber  -§i|je  nidjjt  trübt. 
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b)  2)cr  (St fen »ein (lein,  weiter  $u  fubj!anti»en  gifenfarben 
oerwenbet  werben  fann.  dt  wirb  nacf)  &u  eftner  bereitet,  wenn 
14  Steile  (gifenoitriol  in  einer  hinlänglichen  Wenge  SBajfer  auf« 
gelötf,  nnb  ber  flar  gefeiten  auflofimg,  unter  betfdnbigem  Um* 
rühren,  fo  fange  »pottafcften lauge  jugefefct  wirb,  bia  alled  (Sifeu-- 
ojnbul  niebergefcftlagen  ifl,  melcftea  fo  lange  mit  SÖajjer  auögc» 
fiifit  wirb,  bid  bad  SBaffer  feinen  (Salsgefcftmacf  me$r  £at.  £ent 
(Eifeno^rnbul^pbrat  fejjt  man  15  $t)eile  gepuloerten  SBeinflein  ju, 
ru^rt  bad  ©anje  ofterö  mit  einem  £öl$ernen  ©patel  um,  wor« 
auf  man  ea  24  @tunbeu  lang  in  einer  mäßigen  SGBdrme  flehen 
lagt.  2BiU  man  ben  (Sifenweinftein  trocfen  baben,  fo  formt  man, 
wenn  bie  Waffe  nod)  $d£e  unb  teigartig  Äugeln  ober  £u* 
cften  baraua,  bie  man  oödig  audtrocfnen  laßt.  2iud  14  feilen 
Sifenoitriol  unb  15  feilen  SÖeinftein  erhalt  man  17 — 18 
Steile  trocfenen  Sifenweinjlein.  ©er  (Eifenweinflein  i|l  im  2Baf* 
fer  auflööbar. 

2)aa  weinjlein-,  oral-  unb  citr onenfau re  (Sifen 
fiiibet  fcfton,  beö  £o£en  9>reife0  wegen,  unmittelbar  feine  93erwenbung 
al6  33a(t0  jur  gntwieflung  organifcfter  ^arbftoffe.  2>iefe  (Sifenoerbin* 
bungen  fpielen  aber  im  SBaumwolIjeugbrucf  in  fo  fern  eine  nicftt  un* 
wichtige  SHolle,  ala  fie  beim  weifjen  Ä£brucf  burcft  tfuwenbung  i^ree 
0dure  auf  bem  3euge  gebilbet  werben. 

3aö  b  ( a  u  f a  u  r  e  (£  i  f e  n  (33erlinerbfau)  werben  wir  bei  ben 
blaufauren  garbenocrbinbungen  nd&er  fennen  lernen. 

B.  JDit  ^upferfalje. 

2>ie  Äupferfaf  je,  welche  mit  ®duren  uerbunben,  ala  Äu- 
pferornbul»  unb  Äupferorpbfalje  oorfommen ,  werben  in  ber  Drticf-- 
unb  gärbefunj!  nicftt  allein  für  fubjlautioe  garben ,  fonbern  aucft  ald 
$afen  jur  (Entwicklung  unb  Söefeftigung  mancher  ^flan$enpigmente 
verwenbet,  aucft  bebient  man  fiel)  tyrer  jum  9?uanctren  ber  oioletten 
unb  Cifafarben  auö  Ärapp  unb  ber  fubjtantioen  elfengelben  ober  (E&a* 
moiafarben.  Reiben  feft warben,  braunen,  rot^n  unb  gelben  färben 
bienen  fie,  um  benfelben  me£r  Sntenjttät  unb  Siefe  ju  geben,  fie  bunf« 
ler  unb  oft  anbete  ju  nuanciren.  ?(la  3nfa&  i«  ben  21  pplifationö  färben 
unb  Sampftafelbrucf färben ,  beren  ^igment  bureft  3'nnfalje  aufge* 
fcMojfen  wirb,  wie  bad  bea  (Eampecfte(jof$ea  unb  ber  (Jdfalpinien,  wir* 
fen  bie  Äupferfalje  nicftt  allein  wegen  bea  in  i^nen  enthaltenen  Äu» 
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pferorpbd,  fonbern  fie  geben  aucr)  einen  fyeil  i£red  ©auerftoffä  an  baö 
3innornbul  ob,  woburd)  jugleid)  eine  (Erhöhung  unb  ein  vermehrter 
üüjler  ber  garbe  herbeigeführt  wirb. 

?l(d3"f*&  für  bie  ÜRorbantö  bebtent  man  ficf)  meijtend  ber  fdjwe-- 
felfauren  unb  effigfauren  Änpferoerbinbungen ;  erflered  wirb,  wenn 
eö  bei  Bereifung  ber  etjigfauren  ^^oncröe  ^gegeben  wirb,  jerfejjt  unb 
in  e'jfigfaurea  Äupfer  »erwanDelt,  weldjeö  bie  geeignete  wirffameS&afid 
beim  gärben  bilbet,  weit  ftcr>  bie  (Stfigfdure  letcf)t  Davon  trennt,  unb 
bafifd>eö  ®al$  auf  ber  Safer  jurücfbltibt. 

Über  bie  Sarftellung  unb  'Xnwenbung  ber  Äupferoerbinbungen 
in  ber  £>rucf  *  unb  gdrbefunft  fcfcrieb  id>,  ihrem  bamatigen  @tanb* 
punfte  angemeiTen,   im  1820  eine  ausführliche  2(bhanbliing, 

welche  fic()  in  Dingter'd  tWagajin  für  2>rucf.-,  gdrbe-  unb  $f  tieft* 
fuujt,  iöanb  3/  abgebrueft  befinbet  £ie  £upferfal$e,  welcfte  für  ben 
beabftefttigenben  3ioecF  oerwenbet  werben,  jinb  folgenbe: 

2)a6  fo^Ienfaure  Äupferojrob. 

2>ad  fo^Irnfaitre  Äupferorpb,  fohlenfaure  £u* 
pferfcnbrat  wirb  erbalten,  wenn  man  fd)wefelfaure  Äupferauflö* 
fung  nutteljt  foblenfaurem  Äali  ober  SWatron  $erfe(3t,  woburd)  e$  ald 
ein  blaugrüner  9?ieberfcftlag  gefallt  wirb,  ben  man  mit  beigem  Sßaffer 
auöfüjjt.  SBi-'l  man  ben  SHieberfcftlag  von  feftöner  grüner,  fejrer  unb 
förniger  garbe  haben,  fo  foeftt  man  ihn  $ule£t  mit  SBBafler  aud. 

£)ad  fohlenfaure  Äupferorpb  befleht  aud:  71,86  Supferorob, 
19,94  Äohleufaure  unb  8,20  SCBajfer.  3ttan  fann  fid)  ocrmitteljt  bef» 
felben  mit  ben  vergebenen  (Sauren  bie  £upferfal$e  leid)t  felbft  berei* 
ten.  gür  ftd)  angewenbet,  wirft  efl  in  ber  £)rucf-  unb  gdrbefunjt  für 
manchen  35e^iif  mitlieft,  $8.  ben  93afen  $ugefe(jt,  weld>e  freie  0dure 
enthalten  unb  eined  3ufa(je3  von  Äupferojrob  benötigt  ftnb,  wobei 
baöfelbe  in  ber  überfcftüjfigen  @dure  aufgelöfc,  biefelbe  fättigt  unb 
bad  benöthigte  Äupferorpb  barbietet;  alö  3"fa(j  beim  arfeniffauren 
Äali  für  bie  SHeferuen  in  ber  3eugbrucferei,  aueft  bilbet  eö  in  #£ammo-- 
niaf  aufgelöjt,  eine  eigentümlich  fd)öne  blaue  garbe,  welche  bureft 
3ufa|5  von  arfeniger  ®dure  in  ein  fcftoneö  Orün  umgednbert  wirb. 

?)ad  fcftwefelfaure  unb  feft  wef  elf  aljfaure  Äupfer. 

£>ad  feft wefelfaure  Äupfer,  welche«  im  £anbel  unter 
bem  tarnen  Än pfer o i  tr iol,  eppertfefter  Vitriol,  auch 
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Mauer  Vitriol  oorfommt,  hübet  eine  neutrale  fcfjwefeffaure  £u« 
pferuerbinbung ;  ed  befielt  in  100  Reifen  aud:  31,38  ®d)mef«rl* 
fdnre,  33,32  Äupferorpb  unb  36,03  SÖajfer.  3>r  Kupfervitriol  wirb 
int  ©regen  t^eilö  aud  fünftlief)  bargeflelltem  ^djwefelfupfer,  t^eile) 
aud  bem  Änpferffetn e,  welcher  bei  bem  Aufbringen  bed  Äupferö  fällt, 
unb  welker  im  »efen Hieben  ©cfcwefelfupfer  unb  ©cf)wefele>fen  enr* 
$älr,  erhalten,  aua;  werben  bebeutence  Wengen  oon  Äupferoitriol  ald 
SMenprobuft  bei  oerfdjieDenen  d)emif$en  q>ro$ejfen  erraffen.  £>er  im 
$ani>e(  oorfommenbe  rein  frpjtallifirte  Äupferoirriol  enthält  einen  ge* 
ringen  &  et)  alt  an  (Sifen  /  welcher  burd)  Umf  rnftallifiren  bavon  auäge* 
fdjieben  werben  fann,  wenn  man  bie  tfuffofung  oor  Dem  Ärojtaüijiren 
mit  etwa*  ©alpeterfäure  er£i£t ,  aud}  wo(>(  nod)  bie  Cöfung  mit  Än* 
pfero.rnb  bigerirt,  welches  baä  (gifenorob  fallt. 

Die  ÄrofraUe  beS  Äupferoitriole)  pnb  unregelmäßige,  burdjficfa 
tige  ober  balbburd)jid)tige  ^riSmen  von  fdjöner  lafurblauer  garbe;  fte 
$aben  einen  fauren  metallifcfyen  ®efd)macf,  rotten  baö-  £afutu$papier, 
ftnb  in  oier  Steifen  foltern  unb  $mei  $r)eifen  fod)enbem  SBajfer  auf* 
löelid),  oernoittern  an  ber  Cuft  unb  über$ie£en  ftd)  mit  einem  weiß' 
liefen  $uloer. 

Dad  frpjtalliftrte  reine  fcfcwefelfaure  Tupfer  fann  aud)  er&afren 
werben,  wenn  ^upferorpb  ober  fo(>fenfaiiree*  Äupferfcobrat  in  Drei 
Reifen  ^d>wefelfäure  mit  einen  %\)e\i  2Bajfer  oerfe&t,  bid  jum  @dt» 
tigungSpimft  aufgelotf,  &ernad)  bie  fluflöfung  eingebunjtet  unb  jur 
Srpjtallifatton  gebracht  wirb. 

Dad  fcfcwefelfaure  Ätipfer  wirb  in  ber  Drucf;  unb  gärbefunjr  ju 
vielen  Arbeiten  in  ?(nwenbung  gebracht;  $ur  2>arjtellung  blauer  unb 
mit TJrfentf  uerbunben  grüner  Sarben;  al6  söeimifdjung  &u  ben  9Bor* 
bantd  unb  $apfelbrucf  färben ,  um  bie  garben  intenfioer  unb  bunfler 
öariujtellen;  ald  3ufa{j  $u  ben  weifen  SHeferoen  baö  Sinfd) tagen  ber 
3noigoauflöfung  in  ber  Äüperfarberei  $u  oer&in&ern  u.  bgl.  m. 

3nterejfant  ijt  bie  SSirfung,  n>efci)e  bie  fdjwefelfaure  Äupferanf* 
löfnng  in  allen  wdiferigen  gelben  *pflan$enpigmentauoVigen  Jeroor* 
bringt  wenn  ein  Überfcfjujj  von  2l£fali  sugefcjjt  wirb.  §6  grünbet  ftcf> 
hierauf  bie  wichtige  (Entbetfung  von  (£  l  $  n  e  r  unb  C  o  t)  a  g  e ,  fd)öne 
grüne  $flan$enlafe  barjujtellen,  aud)  i|t  baburefc  ein  neued  fefunbaired 
gelb  für  bie  2>rutf'  unb  gärbefunft  eröffnet. 

2>aö  fdjwefelfaure  Äupf erammoniaf,  welcfted  in  ber 
3<ugbrucferei  jur  Darjtellung  ber  metallblauen  unb  grünen  garben 


Digitized  by  Google 


m 

oerwenbet  werben  fann,  erhält  man,  wenn  Äupferoitriol  mit  %ant» 
moniaf  bet)anbelt  wirb.  (£d  erzeugt  ftch  anfänglich  ein  grüner,  bann 
blauer  Sttieberfchlag,  welcher  fiel)  oollfommen  im  Ämmoniaf  auflotf, 
nnb  eine  bunfel  lafurblaue  gluifigfeit  barftellt,  au«  welcher  beim 
Sufafce  von  0piritud  fchön  blaugefdrbre  Äroftalle  oon  bunfelbfauer 
garbe  erhalten  werben,  welche  aud  32,20  Äupferorob ,  27,92  Tim* 
moniaf,  32  58  ^chwefelfdurc  unb  7,30  SBaiJer  bejtetje».  Diefed 
©al$  $erfe$t  flcf>  an  ber  Üuft,  fcrjmecft  flechenb,  beijh'nb  fupferig, 
nicht  ammoniafalifcb  unb  lofr  (ich  in  r/a  ^^eifen  faltein  SBaffer  auf. 

©ad  fcbmefelfaljfaure  Äupfer,  welche«  in  manchen 
gdllen  bem  fchmefelfaureu  Äupfer  analog  wirft,  ftellt  man  auf  fol* 
genbe  Seife  bar:  Wan  mifcijt  l  Zfyeii  fchwefelfdure  mit  I'/-.  S$eü 
2Baffer,  fe£t  nach  bem  (Srfalten  2  Steile  <3aljfdtire  22  ®rab  Raunte* 
$in$u,  unb  lojt  barin  fo  viel  fo&lenfaured  ÄnpferfjnDrat  auf,  ald  bie 
@dure  aufjulöfen  oermag.  3'1  ber  fntaragbgrunen  fluflofung  bilben 
(ich  nach  einiger  3eit  fdjwefelfaljfaure  ÄupferFrnjlalle. 

I>ad  falpeterfaure-*  unb  f  a  Ipe  te  r  fal  $  f  aur  e  Äupfer. 

93on  ber  ©alpeterfdure  wirb  bad  Äupfer  mit  ber  größten  Üeich* 
tigfeit  aufgclöjr,  unb  ed  bilfret  fiel)  bad  falpeterfaure  Äupfer» 
ornb.  lim  btefed  <§al$  fowo^l  im  flujTigen  ald  frptfaUiftrten  3ufranbe 
&u  erhalten,  gibt  man  in  einen  ©fadfolben  18  $>funb  reine  Salpeter* 
fdure  oon  36  ©rab  33aume',  in  bie  man  nach  unb  nach  7 — 8  $>fitnb 
Äupferfcile  ober  Dünne  Äupferblecbe,ooer  überhaupt  fo  oiet  baoon  hin* 
jubringt,  ald  bie  Satire  in  ber  Ädlte  aufzunehmen  vermag  £ie  ?luf- 
löfung  ftellt  bad  liquibe  falpeterfaure  Äupfer  bar.  S£3t(I  man  ed  in 
Ärntfallen  haben,  fo  bampft  man  bie  Jluflöfttng  bid  jum  Ärojrallifa* 
tionöpiwfte  ein.  5Öet  febneder  93erbitnihutg  frpftalli|irt  cd  in  feinen 
Nabeln,  bei  langfamer  aber  unb  in  ber  Ädlte  in  fangen  bfaueu  ^a- 
rallelepipeben  oon  fchöner  blauer  garbe,  welche  an  ber  Cuft  $erfliefjen, 
jtch  im  SBajfer  (eicht  auflöfen  unb  in  100  feilen  aud  34,4  falpeter- 
faure, 25,4  Äupferornb  unb  40,2  SBajTer  beliehen. 

£>ad  falpeterfaure  Äupfer  wirb  in  ber  2)rucf--  unb  gdrbefunjl 
fe^r  häufig  jur  Belebung  unt>  3nt*"fttdt  ben  3lpplifationd*  unb  2>anipf- 
tafelbrucf  färben  jugefe&t,  auch  bient  ed  ald  SReferoe  gegen  bad  (Sin-- 
bringen  bed  3nbigoliquiöumd  unb  ald  3«faj$  bei  ben  9*ot£pappen  in 

ber  3"&«30bto«fa*taw  «•  f« 

(Sine  $  i  n  f  £  a  1 1  i  g  e  falpeterfaure  Ä u p f e r a u f l ö f u n g 
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ftelle  ia)  aus  ten  Abfallen  ted  SO7effttigbIe4f0  ulib  DrafcteS  bor,  welche 
in  ter  ^ormflec^erei  abfallen  ,  intern  von  tiefen  fo  viel  in  Salpeter« 
fdure  von  26  ©rat  SEaunie  aufgelojt  werben/  als  tie  ®dure  aufjulö* 
fen  oermag  Die  2luflöfung  eignet  fid)  $u  weißen  SHeferoen  in  ter  $n* 
tigofüpenfdrberei,  mit  wirft  tabei  jweifacr»,  einmal  als  Äupfer--,  taS 
antere  mal  als  3inffaCg. 

DaSfalpeter  faljfan r e&  u  pfer,  Doppeldjlorfupfer, 
weldjeS  für  tenfelbni  3wecf  in  ter  3"tigof üpenfdrbe  rei  verweiltet  werten 
fanrt/  wirt  auf  jwei  2Begen  targeftellt;  einmal/  wenn  metaÜifcfeeS 
Tupfer  in  ein  ©emiferj  von  3  Steilen  ©alpeterfdure  30  ©rat  iöaume 
unt  1  $&eil  ©aljfdnre  22  (Brat  S&aume  aufgelotf  wirt ;  taS  an* 
tere  mal,  wenn  in  1  S&eil  (£a!peterfdure  unt  2  feilen  ©aljfdure  fo 
lange  auS  fdjwefelfaurer  Äupferauflöfung  turd)  ^ottafdjenlauge  gefall* 
teS  fo^lenfaureS  Äupfer^ptrat  aufgelojt  wirt,  bis  tie  ©dure  tamit 
gefdttigt  ijt.  Wan  erhalt  eine  fmaragtgrüne  tfuflöfung,  aud  welker 
abgetampft  fd)öne  regelmäßige  Ärpjtalle  anfcrjiejjen.  3m  wafferfreien 
Bujlante  bellest  tiefes  Äupft-rfalj  auS  47  Äupfer,  53  (Efjlor,  mit  35 
9>ro$ent  SBajJer  verbunten  biftet  eS  fmaragtgrune  Nateln  oon  fdjar* 
fem  ©efdjmacf ,  tie  leicht  SEBaffer  an$ie(>en  unt  fid)  leidet  im  SBajfer 
auflofen. 

X>aS  faljfaure  Äupfer. 

£>aS  faljfaure  Äupfer,  faljfaure  Äupferorptul, 
fanu  man  fid)  auf  $wei  $5egen  bereiten ;  einmal  turd)  unmittelbares 
ä'uflöfen  teS  metallifdjeu  ÄupferS  in  <2al$fdure,  taS  antere  mal  turcr) 
3erfe^ung  teS  fd)wefelfauren  ÄupferS  turd)  Äod)fal$.  93eim  erjten, 
wenn  in  geltuter  SÖdrme  mitteilt  eineS  ©antbaoeS  in  22  ©rat 
Fannie  flarfer  £aljfdure  fo  viel  Äupfer  aufgelotf  wirt,  als  tie  ©dure 
aufzunehmen  befähigt  ift,  tie  21uflöfung  bei  gehnter  SEBdrme  bis  $ur 
Spälft*  eintampft,  wonad)  in  ter  Ädlte  fööne  ^rpfraUe  erfdjiejjen. 
£>urd)  ten  SSBeg  ter  SaufcfcverwanMfdjaft  wirt  eS  erhalten,  wenn  in 
einem  fupfemen  Äeflel  18  ^pfunt  Kupfervitriol  in  36  ^funt  SBaffer 
fut^eiß  aufgelöjt  werten,  ter  Äejfel  vom  fteuer  genommen  mit  tie 
Äupferauflöfung  turcr;  20  $funt  £od)fal$  $erf*|jt  wrrt.  SWad)  gutem 
Umrühren  bringt  man  taS  @an$e  in  ein  £ol$erneS  ©efdß,  läßt  in  ter 
£dlte  taS  ©lauberfalj  auSfrpflalliltren,  wonach  taS  grüne  Ciquituni 
fcie  falsfaure  Äupferauflofuug  tarjtellt,  weldje  turet;  Cintampfen  $ur 
Ärpjtallifation  gebraut  werten  fanu. 
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Dad  följföiire  Äupfer  wirb  in  ben  3)ruer%  unb  gdrbereien  ben 
gelben  unb  olioen  a)?orbantd  jugefejjt,  um  eigentümliche  Nuancen 
&er»or$ubringen ,  aucfc  jinbet  ed  bei  manchen  tfpplifationdfarben,  be* 
fanterö  für  £afelfd)mar$ ,  tfnwenbung. 

2>  a  d  effigfau  re  £ u p f e r  unb  b e r  ©  r  ü  n  f  p  a  n. 

Dad  im  Jpaubel  oorfommenbe  effigfaure  Äupfer,  oudfbe.- 
ftillirter  ©rün  j'pan  genannt,  wirb  erhalten,  wenn  gepulverter 
•  ©rünfpan  im  bejtiUirten  concentrirten  Gjjig  in  ber  ipt^e  fo  lange  auf- 
gelojl  wirb,  bid  berfelbe  nicfctd  niel)r  aufloft  unb  felbfl  etwad  Satire 
vorwaltet.  Die  fluflöfung  läßt  man  abflauen,  bampft  bid  &um  ^rnjral- 
lifationdpunfte  ein,  moburd)  bunfelgrüne  unburd)(id)tige,  r^omboifc^e, 
fäulenförmige  Ärnjtalle  uon  1,914  fpejififdjem  ©^widjte  erhalten  wer* 
ben,  bie  an  ber  £uft  oerwittern,  jtd)  tu  13,4  Steilen  SÖaflVr  bei  nütt» 
lerer  Temperatur  in  5  Steilen  fodjenben  unb  in  14  Steilen  ftebenben 
SBeingeijt  auflöfen.  ©ie  befle&en  aud  39,61  Äupferorpb ,  51,89  (Sjfig« 
fäure  unb  9,08  Sßafler. 

2>ad  l iq ti  ibe  etJigfaure  Äupfer,  burd)  Saufdjoerwanbtfcbaft 
bereitet,  flellt  man  fict)  wohlfeil  in  ben  SBerfjtdtten  bar,  wenn  5 
$funb  Äupferoitriol  in  10  «pfuuD  fodjenbem  SBaffer  aufgelötf,  Dann 
burd)  6'/4  ^fuiib  ^leijntfer  in  12  «pfunb  SSafler  gelö|t,  jerfe&t  wer» 
ben.  9)?an  rür)rt  bad  @an$e  eine  £albe  ©tunbe  laug  burd)  einander, 
läßt  ed  bann  24  ®tunben  f!er)en,  gießt  bie  glüffigfeit  ab,  fiUrtrt  teil 
©a&,  welcher  fdjwefelfaured  SÖlei  ijr,  unb  fann  burefc  93erbun|len  ed 
au  et)  in  &ro|tallen  barftellen. 

SBenn  bie  3<rfi,&»tt<5  öed  fcr)wefelfauren  Äupferd  bura;  $olhe?W 
faured  2Mei  ober  $of$ef]"tgfauren  Äalf  vorgenommen  wirb,  fo  erhält 
mau  bad  brenjlid)  r)ol$effigfaure  Äupfer. 

©ad  neutrale  ej]"ig=  ober  r)ol$ef[igfaure&upfer  finbet  in  ber  Srutf* 
unb  gärbefunjt  mannigfaltige  93erwenbung ;  ed  Dient  $u  mehreren  ißei* 
jen  unb  9?uancirung  ber  garben  felbjt,  befonberd  weil  eö  bie  (Sigen* 
fd)aft  befirjt,  feine  ©äure  leichter  ald  bie  anbern  ÄupferfoTje  abjuge- 
ben,  woburet)  ed  in  bafifdjed  <£al$  oerwanbelt  wirb;  $u  metaügriinen 
fubftantioen  garben,  ald  3"fa|j  für  2lpplifationd;  unb  Dampftafel' 
brueffarben,  benen  ed  met)r  3ntenfität  unb  &unfe(t)eit  verleibt,  and) 
i?ert)inbert  ed  bei  $afe(fd)war&  bad  21udtreten  ber  garbe  unb  wirb  b\- 
terd  in  ben  ütforbantd,  wo  fcf)wefelfaured,  falpeterfaured  unb  fofjfaw* 
red  Äupfer  2luivenDung  jtuben,  bur$  3*rfe&ung  berfelben  gebilber. 
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3«r  Belebung  ber  chromorpbgrüneu  28al$enüberbrucf*  unb  Sfco* 
benfarbe  bietet  eö  ein  au6geieid)nefed  2(gen$  bar,  für  welchen  93er)uf 
c0  auf  folgende  SGBeife  bargeflellt  wirb:  3'/4  $funb  Äu pfcroitriol  wer* 
ben  in  8  <Pfunb  r)eijjem  SÖaffer  gelöft,  uub  burd)  eine  warme  tfuflö* 
funa,  oou  3J/4  9>funb  23Ieisu<fer  in  10  q>funb  Saffer  $erlegt.  Jpierbet 
eerbiubet  ftd)  bie  (Sjfigfäure  mit  bem  Äupferorpb  beö  Vitriole*  $unt 
ejfigfauren  Äupfer,  bie  &d)wefe(fäure  tritt  mit  bem  SMeiojpb  be$  ißlei» 
jueferö  iufammen  unb  fällt  jid)  alö  fchwefelfaured  8Mei. 

Der  ©rünfpan  al$  baftfd)  effigfaured  Tupfer  jerfällt  in  bret 
»erfchiebene  ®al$e,  V,0  be$  Äupfennpbö  bilbet  mit  (Sjfigfdure  neutra« 
lf$®alj,  3/10  mit  (Sjfigfäure  ein  bafifcfjee  loöliched  ®al$,  nnb  ö/,0  mit 
bem  SHefl  ber  @äure  bad  unlöölid)e  bafifdje  ein  Drittfjeil  eiTtgfaure 
Äupfer.  ©er  ©rünfpan  wirb  im  fübfichen  granfreich  $u  ©renoble  unb 
ÜRontpeUier  auf  nachrte&enbe  Seife  bereitet:  »Sd  werben  abn>ed)felnb 
biinne  Äupferplatten  auf  Schichten  von  SBeintrdbern  gefegt,  wo  ftd) 
nad)  3  -  4  SEBod)en  bie  platten  mit  einem  bläulichen  puluertgen  Über.- 
juge  belegen  ,  ben  man  mit  einem  £öl$ernen  OTeffcr  abfragt.  $3ei  biefer 
Operation  erzeugen  bie  SBeintrdber  (Sjfigfäure,  welche  ficf>  mit  einem 
S&eilebed  $tigleich  burd)  ben  (Einfluß  ber  atmofpfjdrifchen  l'uft  gebilbe* 
ten  £upfen»pbd  oerbinbet;  weil  aber  bie  «Wenge  be6  SjTigö,  welker 
fidS)  entwicfelt,  nicht  r)inreicht,  um  alleö  Äupferojrpb  $u  färtigen,  fo  folgt 
baraiid,  bafj  bad  oon  ben  Äupferplatten  abgenommene  <puloer  auö  in 
2Baj]Vr  auflcölichem  uub  frpilallifirbarem  ejfigfatirem  Tupfer,  unb  aud 
Äupferorpb  bejte&t,  welcheö  in  SBajfcr  unauflöslich  t|T. 

9!)?an  unterfd)eibet  im  ipanbel  jwei  Korten  oen  ©rünfpan,  ben 
bläulichen  unb  ben  grünen;  ber  bläuliche  betfer)t  au3 42,92  £u* 
pferojpb,  27,85  (Sffigfäure,  29,23  Sßatfer;  er  verliert  bei  60  ©rab 
Sleaumur  SGBärme  ben  größten  $(>eil  feinet  SBojferö,  enthält  auch  wo&l 
mitunter  etwas  Äo(>lenfäure.  Die  grüne  @orte  enthalt  ejfigfaured 
Äupferojrpb  mit  */3  effigfaurem  Äupfer  gemengt,  ©uter  ©rünfpan  muß 
troefen,  £art,  fchwer  ju  jerbredjen,  oon  blaugrüner  garbe  fein,  unb 
barf  nicht  $u  oiele  SSeiiiferne,  Jtämuie  u.  f.  w.  enthalten.  (£r  fommt 
juiueilen  mit©ppö  oberÄreibe  oerfälfeht  im  Jpanbel  oor,  welches  jeboch 
leicht  &u  erfeunen  tjt,  wenn  man  t£n  in  oerbüunter  @d)wefelfäure  auf' 
Iötf,  wo  bie  Äreibe  unb  ber  ©pp$  al$  fchwefelfaurer  Äalf  gefallt 
werben. 

Den  effigfauren  Worbantö  beim  Druden  $ugefe{jt,  wirb  er  mei» 
flena  jerlegt  unb  in  ejjigfaurcd  Tupfer  umgednbert.  Sr  bietet  ein  oor* 
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$ügIicf)eÖ  flgend  jur  weißen  SKeferoe  in  ber  3«bigoblaufdrberei ,  befon« 
berd  für  bunfelblauc  Äupenartifel  bar* 

Äali^altiged  weinjleinfa u  red  Äupfer. 
Sie  fali faltige  wein  jtei  n  fa  u  re  Ä  ttpf  er  a  u  f  lö  f  u  n  g 
bietet  i&red  großen  Äupferge&aü**  wegen  eine  ©al$oerbinbung  bar, 
welcfce  ben  Sbonerbenreferoen  für  oie  ^nbigofüpe  jugefefct,  ein  wir^ 
fungdoolleö  (£d»u{jmittel  gegen  bad  (Einbringen  bergarbe  abgibt.  2>iefe 
Äupferoerbinbung  bereite  id)  auf  folgeube  2lrt:  »(Sine  $iureicf)eub* 
Quantität  fein  gepulverter  guter  SGBeinjtein  wirb  in  focfeenbem  SGBajfor 
aufgelöft,  bie  2luflöfung  ftltrirt  uno  ourd)  2)igeriren  fo  oiel  frifcr)  gefäü- 
ted  fofrlenfaured  Äupferfrobrat  in  ber  glüffigreit  aufgelotf,  ald  biefe 
aufeulofen  oermag  9)?au  rann  biefe  2Iuflöfung  im  liqutcen  3iifranbe 
anwenben  ober  einbunjten  unb  frpjiaUiftren  laffen,  wobura)  man  fcfcone 
Ärptfalie  credit. 

£aö2(mmoniaffupfer  unb  bad  eifenblaufaureÄupfer. 

©ad  flmmoniafhipfer  ober  Äupferammonium  werben  wir  bei  ber 
DarjhUting  ber  fiibftantioen  kupferfarben,  unb  bad  eifenblaufaureÄu« 
pfer  bei  ben  eifenblaufauren  garben  na>r  fennen  lernen. 

2>ad  öl-  unb  fettfaure  Äupfer. 

SKan&ige  Die  löfen/  wegen  ber  in  ijnen  enthaltenen  Ölfaure,  bad 
frifdj  gefällte  fo^lenfaure  Äupferoiob  auf,  woburcfj  öl f a  u  r ed  Ä  u> 
pfer  gebilbet  wirb.  £>ad  fettfaure  Äupfer  wirb  folgenbermajjtn 
bereitet:  9)?an  löjt  12  9>funb  fa^wefelfaured  Äupfer  in  70  gpftmb 
SBajfer  auf,  bringt  eine  2luflöfung  oon  18  g>funb  getrocfucter  £alf-- 
feife  in  85  9>funb  SBajfer  (>in$u,  rü^rt  bad@an$e  gut  burdj  einanber, 
unb  jtellt  ed  jum  21bfe£en  ruj)ig  £iu.  SGBcim  ficf)  alled  gefejjt  £at,  gießt 
mau  bie  obenjte&enbe  glüjfigfeit  ab ,  füfjt  ben  Sftieberfdjlag  mit  fod^en* 
bem  ^Baffer  aud,  bringt  t^n  auf  ein  giltrum  oon  i'einwanb  unb  befreit 
ij>n  burcr;  iludprejfeu  oon  Der  noa)  inf)äriienbeii  glüjfigfeit. 

SÖei  ber  £>arjhllung  biefer  ©ubflani  oerbinbet  fid)  bad  fllfali  ber 
©eife  mit  ber  edjwefelfäure  bed  Äupferd,  bad  gett  tritt  mit  bem  Äu* 
pferornb  jufammeu  unb  biloet  bad  fettfaure  Äupfer.  3  9>funb  beffelben 
mit  27,  ^funbfeinöl  auf  einem  SHt-ibfleiuejur  möglichen  Bereinigung 
abgerieben,  bilbet  eiue  SftajTe,  bie  früher  ald  @dju{jmittel  ben  SReferoen 
für  9tot£  in  ber  Capidfabrifation  (ugefefrt  oerwenbet  würbe. 
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C.  $Kc  JHnnfa^e. 

2)ie  3iunfal$e,  93erbtnbungen  beo"  3mnö  mit  ben  Sauren, 
werben  in  ber  2>rucf-  unb  garbefunft  ald  3innorpbul*  unb  3innorpö-- 
»erbinbnngen  jur  Sntwieflung  ber  organiferjen  ^igmente  oerwenbet. 
2>ie  wicfotigflen  berfelben  finb  baö  einfache  unb  Doppelte  §hfor$inn, 
tie  fdjwefelfaure,  fd>wefelfal$faure,  falpeterfaure  3innaufI6fung  unb 
ba$<pinffaf$,  welcfceö  aud  einer  «öerbinbung  von  boppeftem  (S£for$inu 
unb  fafjfaurem  flmmoniaf  befielt.  Unterabteilungen  bilben  bad  ejfig« 
faure  3»""  /  ba8  citronenfaure  3i»n  >  bie  oermifcfyten  3infaufI6fuugen 
unb  baö*  falt^oltt^e  3tnnor9Mit  £in  uub  wieber  jur  Sarjtellung  eini* 
9er  Sofelbrucf-  uub  £>ampffarben  verwenbet  werben. 

£ie  3tnnorpbutauflör ungen  in  ©äuren  (inb  farbfed. 
Wmecfen  fe£r  unangenehm  metallifer)  unb  änberu  fiefc  an  ber  tfuft  in 
Dxpbfalje  um.  @ie  befleen  bie  Qsigenfcfjaft,  oerfdjiebene  Stoffe,  afd 
(Sifen* ,  Mangan*  unb  Äupferorpbfal$e  $ti  beäo.rpbiren  unb  in  Ojrpbul* 
fol$e  ju  oerwanbeln,  unb  werben  in  biefer  33e&ie(ung  als  weiße  Sjjre« 
fernen  für  bergfeiefcen  SÜ?etalIfarben  in  ber3eugbrucferei  gebraucht  unb 
jur  SKebucirung  bed  blauen  3»bigoö  verwenbet.  Sie  fernlagen  ©olc, 
üuecfjllber,  arfenige  Sdure  unb  tfrfeniffäure  aud  i£ren  tfuflöfitngen 
metallifcf)  nieber,  werben  von  eifenblaufaurem  Sali  alo*  blaufaured 
3inn  gefällt,  weld)ed  ben  bampf  blauen  2)rucffarben  $ugefe|jr,  fc£rgldn* 
jenbe  blaue  garbenabtfufungen  erzeugt.  Sie  djjenben  OTalieu  fdjlagen 
bie  Sinnojrijbulaufldfungen  nieber,  unb  ber  Sttieberfdjlag  löjl  fid)  in 
einem  Überfdjufj  von  2l(fali  wieber  auf  unb  bilbet  3i"uorpbulaufIöfuug, 
roeldje  an  ber  Puft  burd)  2lbforption  von  Sanerjroff  unb  ?lbfcr)eiben  von 
metallifcrjeni  3'"»  in  Orpbauflöfung  übergebt,  ©ad  burd)  fo^fenfaure 
Wfalien  niebergefdjlagene  3iunorpbul(>pbrat  wirb  in  ©efellfdjaft  alfa- 
lifd)er  2auge  jur  2luflöfung  Ded  3nbigod  für  blaue  topifefce  .tfufbruef* 
färben  unb  für  bie  3inuorpöul»3tibigorYipe  oerroenbet. 

33on  bem  3tnnfal$  unb  ber  liquiben  faljfauren 
3  i  n  n  a  u  f  l  ö  f  u  n  g  (3  i  u  n  d)  I 0  r  ü  r). 

Sie  Saf^fdure  lojt  baö  metallifdje  3mn  unter  (Entwicklung  von 
SÖaffer(ioffga$  auf,  unb  bie  Ärpftalle  ber  ?f uflofting  bilben  baö  3i«n* 
fflU/  faljfaurea  3t«»ojrpDuI,  einfacr)ed  ^> ( 0 r ^ t n n , 
3innd)lorür.  <5d  wirb  erhalten,  wenn  granulirtefl  3>n»  i»  @oJi« 
faure  von  22  ©rab  Zäunte  bei  einer  madigen  SBdtme  aufgelöfl  unb 
bnra)Ginbampfen  jur  ÄrpffaUifation  bißponirt  wirb.  fcerarb  £atein 
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leid)teS  £serfo£ren  ongegeben,  e$  in  Ärpfiatfen  barjnftenen,  welrfjed 
barin  beflißt,  bog  man  granulirteö  3«»»  >"  mehrere  9>or$eUanfd)ü|fefn 
verseift  mit)  mit  ^a^fdure  übergibt,  bie  olle  ©tunbcii  abgegeben 
ii nb  ottf  bod  3inn  «ner  onbern  ©djujfel  gegojfen  wirb,  wdirenb  baö 
mit  @oure  beilegte  3i»»  ber  £uft  auägefegt  bleibt  unb  fid)  rofd)  ojrn* 
birt,  fo  baji,  wenn  nad)  10 — 12  €tunben  bie  ®dure  von  ber  legten 
<£d)nj]"el  wieber  auf  bie  elfte  gefd)iittet  wirb,  ba$  gebifeete  3'"n«M'90uI 
fid)  frdftig  auflojh  £)ie  2luflefnng,  weldje  eine  bräunliche  garbe  be- 
flfct,  wirb  flar  abgegoffen,  abgebamvft,  worauf  uadj  bem  (Srfalten  baö 
wajjVr^altige  3«nnfalj  in  farblofeu  Sryftallen  anfdiiefit,  weld)e$  tnlOO 
feilen  aud  48,62  3inn,  29,24  Gfclor  unb  22,26  Safter  befle&r. 

2)ad3iunfali  ftellf  nafcelförmigeÄrpfklle  ober  größere  vierfeittge 
$>riömen  bar.  83ei  80  ©rab  SHeauimir  verliert  eö  beu  größten  bed 
SBaiJerö"  unb  ee  bleibt  ein  Dxpbd)lorur  juriicf.  (Sd  (6)1  fi d>  in  einer  ge* 
ringen  9)?enge  SK?of)ei*  vollfidnbig  auf,  tvirb  aber  bei  einer  grö0ern 
?0?enge  SÖBaffer  tf;eilweife  jerfe&t,  unb  fdjeibet  ein  milcbiveipeö  Drob* 
djlorür  ald  Pulver  au$,  tväbreub  bie  bariibertfebenbe  glujfigfeit  freie 
©aljfdure  enthalt;  bie  3erf«£ung  wirb  vennieben,  wenn  bem  SSaiTer 
etmaö  ®ül$fdure,  SBeinfieinfdure,  SBcinftein  unb  ®almiaf  $>gefe£t 
wirb.  £ie  Ärnflalle,  welche  einen  fej?r  unangenehmen  fyevben  metatli: 
fd)cn  ©efebmaef*  beftjKu,  jerfließen  an  ber  t'uft  unb  abforbiren,  wie  bie 
2iuflöfung  au$  berfelben,  <£>auer|loff,  wobei  ficf;  bafifcbeS  3i»ncr)lorib 
bilbet,  welcbeö  in  SBaffer  auflöslid;  ijr. 

£)aö  3iunfalj  wirft  im  f;o£en  ©rabe  beöorobirenb  auf  viere  an* 
bere  Äörver.  SBenn  Sofelfarben  tamit  oufgefdjfoffen  werben,  fo  läßt 
man  bie  bamit  bebrueften  vor  bem  2luöwd]fern  einige  Sage  ber 

i}uft  außqefe£t,  woburd)  eine  £ö£ere  Oipbation  bed  3"in5  erfofgt  und 
boburd)  fd)önere  garbtn  erhielt  werben.  3"  finem  93er()d(tnijfe  von 
3—5  Cotb  auf  1  S0?af>  verbicfte  ejjigfaure  $&oiierbe  $ugefe£t,  bewirft 
baö  3«nnfoI$  beim  gdrbcn  mit  ©arancin,  baß  eine  mejr  fd)arlad;rot£e 
garbe  erjeugt  wirb. 

2)ac?  auö  ben  cfjemifaVi»  ^robuftenfabrifen  belogene  3i""faf$ 
ift  fajt  nie  reineö  (n;Ior$inn,  fonbem  enthält  £ovtfefd)10r$inrt  beige- 
mengt. (£d  wirb  ^dujTg  aud)  abfid)t(id)  burd)  wo£lfei(ere6  3infTolft  ver* 
fdlfdjt,  unb  biefer  betrug  j>in  unb  wieber  fo  arg  getrieben,  baß  öfterd 
3innfa^  mit  30—45  $>rojent  3inffal$  verfallt  vorfommt. 

g  l u  f  f  i  g  e  f  a  l  j  f  a  u  r  e3 i  » n  o  je  p  b u  \ a  u f  1 6  f u  u g.  Die  liquib* 
falsfoure  3innauflöfung  wirb  bereitet,  inbem  man  einen  ©laöfolben  in 
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ein  ©anbfcab  (Mir,  in  wefcf)e$  6  *pfunb  granulirteä  3inn  mit  18$>funb 
reiner  ®al$fdure  22  ©rab  33aume  gegeben  werben.  £ie2tuflofung  wirb 
burd)  gelinbeä  (Srwdrmen  fo  lange  iinterjtujjt,  bis  bie  £dure  fein  9tte* 
tall  me&r  aufjulöfen  vermag.  Sollte  bie  Ouantitdt  nic^t  jureicrjenb 
fein,  fo  gibt  man  fo  lange  detail  bin$u,  biö  biefed  uiuufgelöjt  auf 
bem  »oben  beS  äolbniö  jurucfbleibt.  Die  flare  2Uflöfung  wirb  in  gut 
vertfopften  glafdjen  vor  bem  3«tritte  ber  £uft  für  ben  ©ebraucr)  auf« 
bewahrt. 

©ute  «öeijen  für  organifdje  Pigmente  finb  aud>  bie,  wenn  gan$ 
trocfened  3«'nnfalj  mit  @d)wefelfdure/  (Effigfdure  unb  2lmmoniaf  »er* 
bunben  wirb,  wovon  wieber  jebe  einzelne  93erbinbung  verfdjiebenegar« 
benabjtufungen  hervorzubringen  vermag. 

0  a  u  r  e  f  a  l  $  f a  u  r  e  3  i  n  n  o  jr  p  b  u  1 6  u  f  l  ö  f  u in  g  Wirb  bärge* 
(feilt:  SSBenn  4  «pfunb  frnfiaUifirted  3»nnfafj  in  8  ^>funb  ^at^fdur^ 
22  <3rat>  23aume'  ftarf  aufgelöst  wirb.  £>iefe  gluffigfeit  bient  vor$iig» 
ltd*  jum  $£en  rojtgelber,  manganbrauner  :c.  ©öb»»n,  unb  jum  gdllen 
beö  rebucirten  3inninbigoS  au$  ber  falten  3nbigofüpenflüjfigfeit. 

93 on  bem  koppelten  (E^forginn  (3tnnd)(ortb). 

£aö  boppelte  (EMorjinn,   faf^fatired  3tnnorpb, 
f  a  I  p  e  t  e  r  f  a  I  $  f  a  a  r  e  6  3  i  n  n,  3  i  n  n  f  o  m  p  o  f  i  t  i  o  n,  aud)  «2»  d)  a  r* 
l  a  d)  f  o  m  p  o  f  i  t  i  o  n  genannt,  wirb  in  ben  garbereien  für  bie  verftfcie* 
benert  Swecfe  auf  mannigfaltige  Art  bargetfdlt.    (Ed  wirb  balb  burd) 
Tluflöfen  bed  metallifcfyen  3'nnd  in  einem  ©emifd)  von  &a\tfäutt  unb 
gafpeterfdure,  balb  inbem  man  ber  ^alpetcrfdure^almiaf  ober,  aber 
felrener,  £ocfyfal$  $iniiife(jt,  erhalten.  2lua>  wirb  faljfaured3innojrnbul, 
wenn  man  eö  mit  <E(>lorgad  im  Überfrf)u|i,  biö  ed  ftarf  nad)  (E&lor 
riecht/  fdttigr,  in  boppelted  (E£lor$tnn  umgednbert.  3nr  Srocfnig  ge- 
braut, liefert  ed  ba$  concrete  boppelle  Gf;lor$inn.    2)ie  2lrt  ber  ver- 
fcrjiebenen  Qarjrellung  beilegt  in  golgenbem : 
a)  C  i  q  u  i  b  e  ö  b  o  p  p  e  1 1  e  d  d  f)  I  o  r  j  i  n  n  burd)  Salpeter* 
fdure  unb  &a(nttaf.  8  «pfunb  (Salpeterfdure  von  34  ©rab 
Sßaume  werben  mit  1  <pfunb  gepulverten  @a(miaf  in  einen  ©lad* 
fdlben  gebraut,  ber  in  ein  ©efdß  mit  faltem  SÖBaffer  gejMt  wirb, 
unb  nad)  unb  nad)  fo  lange  in  gan$  geringen  ^ortioneit  granu- 
Iirte$  3«nn  ^iniiigebrn^t,  biö  bie  <2>dure  fein  9J?efa4l  niejr  auf-- 
iiilofen  vermag.    £iefe  3innoufIöfung  wirb  von  ben  gdrbern 
®djarfacr;fompofition  genannt/  unb  bt|7fct  bie  gute  (Eigen-- 

0  * 
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föaft,  baß  fi*  <»  Q3erbitibutia  mit  SBajfer  ntc^t  leid)t  jertyt 
wirb. 

I>)  Ciquibed  bo^p^Iteö  (EJIorjinn  burd)  ©afoetcr-- 
faure  mit  ©al$  fdure.  (Ed  werben  2  Steile  ©aljfdure  22 
©rab  Raunte  unb  1  £{>eil  ©alpeferfdure  34  ©rab  95äume  in 
einen  ©laöfolben  gebracht,  ber  in  ein  ©efä$  mit  foltern  Säf' 
fer  gejlellt  wirb.  3n  biefer  gemifdjten  ^dure  wirb  in  ber  Saite 
nad)  unb  nad)  fo  lange  in  gan$  geringen  Portionen  gefornted 
3inn  langfam  aufgelöjr,  bi*  bie  gliiffigfeit  auf  ba$  üttetall  nidjt 
me$r  wirft.  2)iefe  3'unauflöfuitg  belegen  bie  gdrber  mit  tritt 
tineigentlicrjen  9?amen  ^fcöfif,  unb  (teilen  mit  £ilfe  berfelben 
bie  fogenannfen  $>$pfiff  arben  bar. 
r)  Ciquibeö  boppelteö  (Stylorftinn-  burd)  Salpeter* 
unb©al  jfdu  re.  3n  ein  ©emifd)  von  5  $funb  @alpeterfdur< 
34  ©rab  fcaume  unb  3<Pfunb  ©aljfdure  22  ©rab  Raunte  »er= 
ben  l3/4  ^funb  granulirted  3«nn  nad)  unb  nad)  fangfam  at#' 
lojt.  2>iefe  3in  u  au  floTung,  welche  in  ben  jtattunfabrifen  ju  Sa-- 
felbrucffarben  oerwenbet  wirb,  brjijjt  bie  (Sigenfdjaft ,  nod)  me^r 
3inn  aufjulöfen,  wiro  aber  baburd)  wieber  me^r  in  faljfaurc 
3innorpbulauflöfnng  »erwanbelt.  3u  Jg>tnftd^t  auf  bie  3)?tfc^ung 
von  ^alpeterfdure  unb  @af$fdure  jum  Euflöfen  bes  3i"nS  (tuten 
in  ben  gdrbereimerffrdtten  manche  abweidjenbe  ^er&dltni|Te  flau, 
bie  Jier  angegebene  i ft  jeboer)  ale  vorjüglid)  geeignet,  ein  oc-Ufom« 
tuen  entfpredjenbeöStefulrat  ju  gewahren. 

^ t q u t ^ e ö  boppe!ted(£$Ior&tnn  m it  SÖ einjlei n» 
fdure  oerbunben,  weld)e$  eine  gute  3iunaufI6fung  jum  Huf* 
Wiegen  ber  organiföen  Pigmente  für  mehrere  ?tppIifationöfar* 
ben  barbietet,  bereitet  man  auf  fofgenbe  äfceife :  $n  18  <pfunb 
©alpeferfdure  von  34  ©rab  JÖaume  unb  6  $>funb  <£al$fdurc  22 
©rab  Söaume  werben  nad)  unb  nad)  47a  9>funb  granttltrtea  3<uu 
aufgelöjr,  bie  21uflöfung  pltrirt  unb  1  $funb  4  Cot£  fein  gepul« 
texte  2B ein fiein fdure  bariu  aufgelöjt.  £)ie  '^uflöfung  bewahrt  man 
in  »erfdjfojfenen  Steffen  auf. 
d)8iquibeö  boppelted  (E&loriinu,  $bd)$e$  £$\ot- 
$inn,  butd)  Sinfrrdmen  Hn  <E£lorga$  in  faljfau» 
reö  3innojfpbuI.  SD?an  credit  eö  nad)  zweierlei  «öerfa^ren, 
einmal,  wenn  in  eine  ?fnflöfung  von  6'/4  $funb  3innfal$  in  10 
9>funb  SBajftr  tad  S^Iorgaö  von  83/4  $funb  guten  fauerfloffr^M 
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cfyen  33raunjretn  unb  10'/,  $fttnb  @al$fdure  22  ©rab  Fannie 
eingeleitet  wirb;  bad  andere  SWal,  wenn  man  in  12  pfunb  gan$ 
gefdttigte  fal$faure  3«nuornbu(aufIöfung  bad  G&lorgad  oon  5 
pfunb  f&raunflein  unb  15  pfuub  ©aljfdure  leitet.  Diefed  &öd)jt 
orpbirte  (S^or^'nii  laßt  jid)  unter  allen  S3er$dltniffen  mit  SBaf» 
fer  mifcfjen,  ojne  baß  e6  jerfejjt  wirb,  audj  löfi  e$  ficf>  im  baftfc^ 
fof>lenfauren  Äali  uollfommen  auf.  Um  mit  €>id)er$ett  ju  erfafj» 
ren,  baß  in  beu  3innornbulaufIdfungen  allee"  3inn  in  ben  ^öd>* 
fleit  @rab  feiner  Orpbation  werfest  werben,  fann  man  ba8  f)öcf)fc 
ojrnbirte  (S&lorjinn  feiert  prüfen,  wenn  man  einen  Kröpfen  beö» 
felben  in  eine  mit  oielem  ^Baffer  oerbünnte  ÖJolbauflöfung  fallen 
(aßt;  erzeugt  ftd>  feine  Purpurfarbe,  ober  $eigt  fi cf>  überhaupt 
fein  9?ieberfd)lag,  fe  ijl  ed  rtiued  Doppeltes*  (£(>lor$inii,  wibrigon 
gallo"  nod>  einfacf)ed  (£()lor$inn  Vorlauben  ijr. 

(Eoncreteä  boppelteö  (Efjtorjinu  wirb  erhalten, 
wenn  ba$  (iqutbe  bei  gelinber  SSBdrme  fo  lange  abgebampft  wirb, 
bi$  feine  weißen  Kampfe  mef;r  entweihen.  $?an  laßt  ed  jefct  fdjnell 
erfalteu ;  bie  erjrarrte  Waffe  wirb  in  Striefen  jerbrodjen  unb  in 
wo$loerfcf)loj[eneu  ©efaßen  aufbewahrt,  weil  e$  aud  ber  Cuft 
Ieid)t  SSafiVr  anhebt  unb  verfließt  3'W  feiten  Buftanbe  Jfinb 
45,87  3inn  mit  54,63  £f;lor  oerbunbeu. 
Sowohl  im  liquiben  ald  concreten  3urtanbe  wirb  baS  boppelfe 

(E^lorjtnn  fe&r  ^duftg  für  Dampffarben  im  ^djafwollenbrucfe  unb 

überbieß  auet)  für  violette  unb  rot£e  2lpplifationöfarbeu  im  95aum> 

wollenbrucfe  uerwenbet. 

2)a$  boppelte  (S^lorjinn ,  welcfted  $um  tfoioiren  für  frapprot^e 

unb  frapprofa  Sarben  bient,  wirb  bei  ber  2trt,  biefe  garben  DarjujM* 

len,  abgef)anbelt  werben. 

93on  ber  fcf)mefeffauren,  f d) wefelfat $fa u ren  unbfal« 
peterfauren.fdjwefelfaljfaureu  3tnnau  fldfung. 

2>ie  @<$wefelfdure  liefert  mit  bem  3inn  bad  fcfcwefeffaure  3>nn« 
pjrpbul  unb  bafl  fcfjwefelfaure  3»nnorob.  2)ad  f  d)  w  ef  elf  au  r  e3  i  n  n* 
ojrpbul  wirb  erhalten, wenn  1  Pfunb  concentrirte  ®cf)wefe(fdure  mit 
Vz  Pfunb  fcejiilJirtem  Sßajfer  in  ein* m  JStolben  über  20  Cott)  granulir* 
te$  3iun  gegoflen  werben.  2)en  Kolben  fe&t  man  in  ein  ^anbbab  unb 
unterfrü£t  burefo  SBdrme  bie  2iuflofung  fo  lauge,  bid  bad  3inn  aufge» 
löfl  ijl.  2>ie  glüjfigfeit,  welche  naef)  bem  Srfalten  milchweiß  ijr,  wirb 
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nun  mit  3  ^ßfunb  4  Cott)  befliUtrtem  Raffer  oermifcftt  unb  in  betn 
Äolben  abermald  jum  ©ieben  gebracht,  nad)  bem  (Erfalten  burcf)  brei* 
facfceö  Srucfpapier  flltrirt.  3n  4  Sailen  biefer  bunflen  weingelben 
glüffigfeit  t|l  beiläufig  1  Xfyeil  trocfeneS  fcfcwefelfaured  3innorobul 
enthalten. 

©d)ueü*er  laßt  fic&  bie  fdjwefelfaure  3im»auflöfung  barflellen, 
Wenn  man  in  einer  mit  6  Reifen  SGBaffer  oerbünnten  @cf)wefelfdure 
fo  lange  frifd)  gefälltes  3innorpbu(^pbrat  in  ber  SBdrme  auflöjt,  a(6 
bie  glüjjigfeit  aufjulöfen  im  ^tanbe  ijr.  $a3  Ciquibum  wirb  ftltrirt 
unb  in  gut  perfölpjfenen  glafdjen  für  ben  ©ebraud)  aufbewahrt. 

X>aS  fcfy wefelfoure  3innorpb  wirb  nad)  Zfyillaye  er- 
halten, wenn  l  q>fupb  fdjwefelfaure  in  3  $funb  ®alpeterfdure  von 
34  ©rab  «Baume'  gebracht ,  baS  ©emifd)  24  ^tunben  freien  gelajfen 
unb  bann  portionenweife  nad)  unb  nad)  2  $funb  3innfalj  eingetra* 
gen  werben.  2>ie  ?(uflpfung  wirb  in  wohloerflopften  glafc^en  aufbe* 
wajirt. 

3>a*  fcbwefetfaljfaure  3innorpbuI  wirb  bargejrellt, 
Wenn  3  $funb  @al$fdure  22  ©rab  »aume  in  einem  freinernen  ©efdße 
natt)  unb  nad)  auf  V/2  g>funb  weiße  f  djwefelfäure  gegoren,  unb  bad 
©emifd)  iu  einen  ©faöfolben,  welcher  im  fanbbabe  freht,  auf  1V4 
^funb  granulirteS  3inu  gegeben  wirb.  (£$  wirb  nun  fo  lange  erwärmt, 
biö  bad  3>'nn  aufgelöst  ift.  2>i*  2luflöfung  wirb  ftltrirt,  mit  27»  9Pfun& 
befltUirtent  SGBajfer  oerfejjt  unb  in  gut  oerfdjlojfenen  glafd)en  verwahrt. 
$>ie  2fuf|öfung  ift  flar,  burd)ftd)tig,  trübt  jicrj  beim  Aufbewahren  nid)t, 
unb  befifct  bie  gute  (Sigenfdjaft,  baß  fie  feine  dfceube  Äraft  auf  bie 
gafer  ber  3n>ge  ausübt. 

£aö  fd)wefelfa[$faure  3»"»  wirb  h<5uP9  5U  2>ampffarben  für 
SBolleiv  unb  0eiben)lojfe  oermenbet,  aud)  oeranlaßt  e$  als  23ei$e  im 
gdrben  ber  SBolIe  unb  Baumwolle  unb  beim  Aoioiren  anbere  garben* 
mtancen  als  baS  einfache  unb  boppelte  dMorjtnn. 

©alpeterfaure*fd)wefelfal$faure3iunauflöfung. 
2>iefe  @aljperbinbung  ijl  in  ber  gdrberei  unter  bem  tarnen  211  Ige* 
meine  (Sompofitipn  befannt  unb  wirb  erhalten,  wenn  in  ein  ©e* 
mifd)  opn  3  9>funb  ©alpeterfdure  34  ©rab  JÖaume'  unb  1  $funb 
weißer  ^cfcwefelfdure  2  ^pfunb  gewöhnliches  3iunfal$  aufgelöst  wirb. 
®ie  erfefeeint  wqffer^eU  unb  wirb  in  oerfc^lojfenen  ©efdjjen  aufbe« 
wahrt» 
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93  on  bem<pinf  falj  unb  bemChlorate  dctain-flmmontaf. 

3>aa  in  ff  all,  emc  33erbitibung  von  boppeftem  O^lorjinn 
unb  "JlmmoutaP,  würbe  jtierjt  in  (Snglanb  mit  bem  "pigmente  ber  (£dfa(- 
pinien  uir  ""Darfrellung  fa)öner  tafelrot^er  garben  im  35aummolfenbrucfe 
verwenbet.  (£ö  ent&dft  feine  freie  ®dure,  wejtyalb  baö  bamit  barge- 
freflte  Safefrot^  auf  gefärbten  23öben  bereu  Gontour  nid)t  angreift. 
9)?an  bereitet  ba$  <pinffalj  auf  folgenbe  ?lrt:  3"  ei«™  geräumigen 
fteinernen  Sopf  wirb  eine  fluflofuna,  von  faltfaurem  3innd)lorib  in 
SÖoffer  50  ©rab  93aume  |Tarf  gebraut,  fo,  bajj  baö  ©efdjj  nun  brie- 
ten £beil  bamit  angefüllt  ijl.  (£d  wirb  jefjt  in  einem  jinnernen  Äeffel 
mit  fiebenb  feigem  SÖajfer  eine  gefdttigte  ^almiafauflofung  bereitet, 
unb  von  berfelben  unter  bejtdnbigem  Umrühren  mit  einem  ©ladfrabe 
fo  lange  in  bie  3innaufl[öfung  eingerührt,  als*  nod)  ein  weiper  frpjlolli- 
nifcfoer  Wieberfd)lag  fid)  bilbet.  tiefer  D?ieberfd)fag  \\1  baä  £>oppelfal$ 
von  (£{)lor$inn  unD  @afmiaf.  ©dfjreub  bem  (Srfalten  ntyrt  man  von 
3eit  $u  3**tt  iini/  bamit  fid)  nod)  me£r  ^inrfafj  abfd)etber.  )Un  anbern 
Sage  £at  (id)  baö  ®ar$  feit  am  2?oben  fceö  (gteingefdfkö  abgefegt; 
man  gießt  je(3t  bie  oben  freien  te  gliijjigfeit  ab,  bringt  ben  Sftieberfrfyfag 
auf  leinenen  ober  flanellenen  gifter  jum  völligen  Abtropfen  ber  it)m  an- 
fjdngenben  Mutterlauge.  UBenn  nic^td  metjr  ablauft,  fo  wirb  bad  @al$ 
$wifd)en  leinenen  Suchern  unb  einer  eisernen  treffe  vollenbc"  von  ber 
gtiijfigfeit  befreit  unb  auf  tannenen  Brettern  bei  mäßiger  Temperatur 
tangfam  abgetrocknet. 

£>ad  $3.>r{)dltnif}  bei  ber  Bereitung  beö  ^luffal^eS  beträgt  fofl 
immer  1  ^fitnb  ©aliniaf  auf  2  $>funb  3innaufldfung}  uon  50  ©rab 
Raunte',  ©ad  cpinffal$  bilbet  ein  fd)neewei|5e$  ""pulver,  weldjed  fid)  in 
reinem  *SG3affec  leidjt  of)ne  Stucfjianb  fd)on  in  ber  Ädlte  auflotf, 

Sine  bem  «piuffal".*  <»  fem**r  SÖefent^eit  anafoge  ®aljverbinbuug 
ijt  bad  C  h  1  o  r  a  t  e  cl'ö  t  a  i  n  -  ?( m  m  o  n  i  a  P ,  weld)ed  in  granfreid) 
für  rot^e  unb  violette  garbeu,  von  ber  Safel  gebrucff,  gebraucht  wirb. 
<£$  wirb  bereitet,  wenn  6  <pfunb  concrefed  boppelteö  (Tljloriinn  mit  I 
"^funb  gepulvertem  (Safmiaf  in  2  9>funb  SCBaffer  gelöjt  unb  biä  gttnt 
grauen  ^ulver  verbnnftet  wirb.  2)iefeö  ®alj  bewahrt  man  in  wolpl* 
verfdjlojfencu  ©eföfjen  auf» 

53 on  bem  effigfanren  unb  citronenfauren  3i»»» 
2>a6  effig--  unb  fjoljeff  igf  a  ure  3«  »  no  vnbul,  welche« 
im  3*ugrucfe  £in  unb  wieber  ald  Söafid  $ur  (Sntwicflnug  organijdjer 
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Pigmente,  aud)  für  richte  Safelfarben  oerwenbet  unb  als  3"fo{J  ber 
rebujirten  3nbigo  *  TfufDriicffarbe  beigegeben  wirb ,  err)dlt  man  &ur<f> 
3erfe$ung  ber  faljfauren  3innaufl6fung  mitteltf  SMeijucfer,  wenn  18'/. 
9>funb  frojialliftrteö  3i»nfaf$  in  40  9>funb  Gaffer  gelöjt,  burcb  30 
9>funb  SMeijucfer  jerfejjt  werben,  alled  gut  unter  einanber  geruht  unb 
3—4  Sage  flehen  gelaffeu  wirb.  £ie  obenjie&enbe  glüjfigfeit  (Mitbad 
ejfigfaure  3innorDbuI  bar,  meldjed  in  »erfct)fo(fenen  Staffen  vor  brm 
3utritt  ber  Cuft  bewahrt  wirb. 

£>aö  citronenfaitrt  3 » n  n  o  j  p  b  u  I ,  weldjeö  in  ber  OToro^ 
quin*  unb  ©eibenfdrberei  für  ein  fcfjöneö  ©cf>arfad)  »erwenbet  wirb, 
tfcllt  man  fici>  bar,  wenn  bünne  3innfpane  mit  (Sitroncnfaft  big*-- 
rtrt  werben. 

Söon  ben  »ermifcfjten  3in  nau  flöfun  gen. 

Unter  ben  vermieten  3innauff6fungen  bifbet  bie  mit  ßupferfalj 
verfemt*  ein  fe(jr  gute$  Littel  mit  bem^igment  Der  (Edfafpinien  bunflf, 
tntenfloe  Hpprifationö--  unb  Dampffarben  für  teil  SÖolIeii*,  ©eioeiu 
unb  fcaumwollenbrucf  $eroor$ubringen.  9)?an  bereitet  hierfür  Die  fu-- 
pfer^altige  3i"natifföfung  <*uf  fofgenbe  SBeife: 

3>n  6  «pfunD  0af$fdure  22  ©rab  $aume  uub  3  <pfunD  ©atyc-- 
terfdure  34  ©rab  93aume'  werften  nacf)  unb  nad)  12  2otfy  &tipferfpänt 
aufgdöjr,  unb  nad)  ber  2luf(öfung  in  deinen  Portionen  nad)  unb  na$ 
4'/,  «pfunb  frpilalli|irte$  3tnnfaf$  eingebracht,  unb  jufe£t  2l/4  9>futrt 
falpeterfaure  Äupferauflofung  50  ©rnö  $5aume  jtarf  £in$ugebradjr. 

(Sine  anbere  f  u  pf  er£a  Itige  3inn  auftöfung  wirb  er* 
galten,  wenn  3  ^ftmb  falpeterfaure  32  ©rab  föaume  mit  5'/,  q>funb 
©al$fdure  22  ©rab  $3aume'  gemifdjt,  unb  in  ber  gemifdjten  ®dure 
18  Cotf)  granufirte$  3inn,  18  2otf)  Äupferfeife,  24  Cot&  2>ttinfah 
unb  7  2ot£  frpjtallinifd)e$  3innfaf&  in  einem  geräumigen  jieiuernen 
©efäfi  aufgeloj*  werben.  £>ie  2(ufföfung  erfolgt  im  Äaften  rafcb  unter 
(Sntwicffung  »on  fafpeterigfauren  dampfen,  unb  man  erhalt  eine 
$elle,  grünfidje  glüffigfeit,  welche  für  »iofette  garben  »erwenoet,  ba* 
9>funb  berfelben  mit  74  V?ofJ  fo^lenfaurem  Äali  ober  Patron  neutw 
lifirt  wirb. 

3n  btefe  Äat&egorie  gebort  aucr)  bie  g  a  b  r  o  n  t*fcf>e  23  e  i  j  e,  wh 
d)e  aud  fc^wefeffaurem  3«nn,  Äupfer,  SBetnfletn  unb  &ocf>fal$  beMr. 

Sine  quecf fi Iberb altig e  3 i n n a u f (ö f u n g  fletlr  man 
ftc$  für  einige  3wecfe  in  ber  £rucf--  unb  gdrbefunji  baburdj  bar,  baS 
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2  «pfutib  Btnnfalj  in  2  $funb  ^afjfdure  22  ©rab  «aume  aufgelojr, 
unb  ber  fluflöfung  8  Cot£  fein  gepulverter  CUtetf  jilber.@ubliraat  ^tn^u 
gefegt  wirb. 

93ou  ben  fafi£aftigen  3inn»*f  binbungen. 

£a$  f  a  1 1  &  a  1 1  i  g  e  3tnnor»bul  würbe  guerfl  von  $au 6- 
mann  für  ben  ©ebraucf)  in  ber  gdrberei  $ur  fcefefrigung  rotier  gar* 
ben  empfohlen.  9J?an  bereitet  ed,  wenn  frifdj  gefälltes,  audgefüßteö 
Sinnorpbul,  welcM  burcfc  gdllung  einer  faljfauren  3innornbnlauf* 
löfung  mit  <pottafd)enlauge  erhalten  wirb,  iu  djjenber  Äalilauge  auf* 
gelöjlwirb,  bid  biefelbe  neutral  bamit  gefdttigt  ijr,  unb  fein  Äali 
me£r  tarin  vorwaltet.  3"  folgern  3ufianbe  wirb  e$  in  wo^lverfctylof* 
fenen  glafdjen  für  ben  ©ebratid)  aufbewahrt. 

2lld  fali£altige$  3innorvb  ftnbet  ed  jum  90?orbanciren 
fcfjafmoüener  unb  baumwollener  ©ewebefür  ben  Sampffarbenbrticf  21n- 
wenbung,  wenn  boppelte  Gtyfor&innaufföfung  mit  faujlifdjer  Äali;  ober 
Oiatronlauge  befcanbelt  unb  bie  3euge  bamit  imprdgnirt  werten.  £>ie 
faltyaltige  3innoerbinbung  wirb  nad^er  auf  Dergleichen  3e«a,en  in 
fdjwefelfaureö  3inn  verwanbelt,  inbem  man  bie  ©ewebe  in  einem 
fd)wefelfauren  SÖabe  burdjnimmt.  2>ie  93erwenbung  unb  ©irfung  bie* 
fer  ©aljverbinbung  werben  wir  bei  bem  $?orbanciren  ber  verriebenen 
Stoffe,  bei  Den  Drucffarben  nd£er  fennen  fernen.  (Sben  fo  and)  bad 
3mnorDbul*  unb  Sinnoxybnatron  ober  5tali,  welche  al*  SJorberei* 
tungdmittel  für  baumwollene  unb  fdjafwollene  3euge  im  £ampffar* 
benbrucf  bienen. 

«Bon  ben  $£nfifbdbern  für  ®eibe. 

3u  ben  zinnhaltigen  U3eijen  gehören  and)  bie  fogenannten  ge* 
färbten  ^pjiFbdber,  welche  in  ber  (Seibenfarberei  £dufig  vermen* 
öet  werben,  unb  in  folgenben  befielen ' 

a)  ^>^pf  ifba  b  für  rot&e  unb  $  o  n  cea  u  «g  a  rben.  SWan 
löft  nie&ergefajfageneö  gernambuf-  ober  9tot£bol$pigment  in 
fctjwefelfaljfaurer  3innauf(ofung  auf;  ober  aud),  man  löfl  fo 
viel  3innfal$  in  reinem  weisen  SBajfer  auf,  bid  bie  fluflöfung 
3—5  ©rab  S&aume  jeigt  unb  bringt  bamit  ftarfen  gernambuf- 
£ol$abfub  jufammen. 

b)  ^pfifbaber  für  violette  garben  werben  mit  (Eampe* 
d)el;oljpi.jment  auf  biefelbe  SÖe-fe  Dargejiellt. 
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c)  £)a$  $  $  9  f  i  f  b  a  b  für^encefarbe  wirb  bereitet,  wenn  ein 
abgeflärter  2(bfub  oon  24  Steilen  Gamped)er)ol$  mit  4  feilen 
SBeingeift  unb  fo  oiel  falpeterfal$faurer  3iunauflöfung  oerfe^t 
wirb,  bajj  Die  glüflfigfeit  4  ©rat»  Zäunte  jeigt.  gür  gernam.- 
bufbolj  wirb  ber  ÜBeingeijl  weggelajfen. 

gär  bie  fiarfen  ^)^n|lfbäDer  wirb  ouö  ben  ?lbfuben  ber  (Sa- 
falpinien,  bem  (SampedKt)ol$,  bera  ©elbfyolj  unb  Der  Ctuercitren* 
rinbe,  bad  ^pigment  burd)  eine  alaunbaltifle  (Sr)lor}innanflöfuu<j 
falt  gefällt,  iöeim  Einzugießen  Ded  gällungdmitteld  wirb  geniert, 
bann  24  ®tunben  liefen  geladen.  X)er  gefällte  97icb<rfd)lag 
wirb  auf  ein  giltrum  junt  Abtropfen  gebraut ,  unb  fooann  in 
einer  10  —  15  ©raD  &aume'  fiarfen  fcbwefelfauren  3innanfl6fung 
aufgelöjr.  93on  biefer  jrarfen  Kuffdfung  gibt  man  fo  oiel  a($ 
not^ig  in  eine  3inUauf(6fung  von  3 — 5  ©raD  SSaume. 

£>ie  alaunbaltige  (Sjjlurjinnauflöfung  $ur  gällung  bereitet 
man/  inbem  2  Pot(>  ?llaun  in  1  <pfunD  SGBajfer  gelöir,  nacb  Uta 
«rfalten  '/a  Cotf»  @cb_wefelfdure  unb  sulefct «/,  Cotfc  Doppelte* 
(Ebforginn  jugefe^t  wirb.  Rollte  festere«  nod)  eine  Trübung  }i«* 
terlajfen,  wirb  nod)  fo  oiel  ©djwefelfdure  nachgegeben,  bi$  tiefe 
gang  oerfdjnninben  ijr. 

d)  2)  ad  Gorfjentlle  $r)nfifbab  wirb  bereitet,  wenn  16  ?ot( 
(Eocbenille  in  12  $funb  ^Baffer  audgefod)t,  in  beu  Durcbgefety» 

.  ten  falten  2lbfuD  74<]pfunD  (Sblorjinn  eingerührt,  unb  ber  gefällte 
fnieberfd)lag  in  fd>wefelfaurer  3innauflöfung  gelöfr  wirb. 
3n  ber  (SeiDenfdrberei  liefern  bie  fcbwefelfauren  3inn--<Pfa# 
bdber  ba,  wo  3nDigotinfturen  gugefegt  werben,  oiel  fdjtfnere  unb  leb- 
haftere garben  alö  bie  falpeterfaljfauren. 

3>ie  ^tynftfbdber  müjfen  burcfyaud  ganj  flar  in  3nwenbung  ge» 
bracht  werben,  ben  je  flarer  jie  jtnb,  um  Defio  fdjöner  färben  fte,  »n& 
um  fo  mefcr  ©lanj  erhält  bie  (öeibe.  Srübe  Sfcäcer  machen  bie  £eii>e 
jlaubig  unb  nehmen  ifjr  ben  feinen  ©rijf.  Um  baö  Sriibrorröen,  w[i 
cf>e3  bureb  eine  t^eilweife  3erfe(jung  Der  'töerbinDung  entfielt,  5"  oer' 
JinDern,  bewahrt  man  Die  ibäber  forgfältig  an  einem  füllen  Drte  auf- 
SQBenn  bad  ^rübwerben  oom  211  »um  b?rrübrt,  Den  bie  0eibe  abgibt, 
^at  man  barauf  jit  fe£cn,  baß  bie  alaunte  0eiDe  oor  Dem  (Einbringt11 
gut  gewafefcen  wirb.  Srübe  geworbene  $^ofifbäber  fönneu  D»r<b  3U' 
fag  oon  ^äure  ober  (Eingängen  oon  Äleie,  wieber  flar  gemarf)*  werben. 

2>ie  ^bpp^«ber  werten  für  abgefotfene  @eibe  5  ©rab 
flarf,  für  ro^e  unb  @ouplefeibe  hingegen  febwdc^er  angewenöet, 
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jldrfere  bie  Sorben  leicht  ungleich  machen,  gür  Oifa  unb  SQioUtt  mit 
bem  Pigmente  bed  (Eamped)e£ol$ed  werben  ebenfalls  fcf)ivacr)e  35äber 
crforberfit^.  3n  Ermanglung  fawad>er  9>f>pfifbäöer  bringe  man  bie 
®eibeuor&er  in  ein  mit  ©djwefelfäure  gefduerted  SOBaffer/  unb  bann 
erfl  inö  $$pfifbab,  wo  fte  bie  garbe  nicfct  me$r  fo  ftarf  onjiejt,  unb 
bann  weniger  (eid)t  ungleid)  wirb.  3u  Sita  unb  ©rau  fe&t  man  ben 
<P(>pjtfbäbern  3"bigoauflöfung  $u. 

D.  pit  plrifalje. 

£)aö  551  ei  ge$t  mit  bem  @atier(toff  oier  Orpbationeflnfen  ein. 
2>ie  erfte  Ojrpbationdjhife  biloet  bie  grau  e  55leiaf cr)e,  welche  00,5 
^auerjtoff  enthält,  bie  zweite  bad  gelbe  95(eiojrpb,  audjQMei- 
g  e  I  b  ober  50?  a  f  f  t  f  o  t  genannt/  we(d>e$  ermatten  wirb :  a)  wenn  bafl 
S3fei  einer  langem  ©lu^ung  mit  53mi£rung  ber  atmofp^ärifcrjen  Puft 
auägefefjt  wirb;  e$  befielt  aufl:  92,83  5Mei  unb  7,17  ©auerftoff; 
b)  wenn  falpeterfaured  i&Ui  in  einem  »erfdjloffenen  ©efäfj  geginnt 
wirb.  2)te  britte,  bie  rot&e  «Mennige  ober  ba«  rot$e  5» I et* 
ojrob,  welche  aud:  89,62  »fei  unb  10,38  eauerflojf  bejle&f.  @ie 
wirb  erhalten,  wenn  gelbed  S&Ieiojrpb  flärfer  erfcifct  wirb,  unb  biibet 
ein  fdjöned  £eft*rot£e$  ^)u(oer. 

£)ie  im  Jpanbef  oorfommenbe  33feigldtte,  aud)  Silber* 
glätte  genannt,  iß  ein  ©emifd)  oon  gelbem  5Meiorpb  unb  Wltn* 
nige,  wel^e  im  ©roßen  beim  abtreiben  bed  95leied  oom  Silber  er* 
galten  wirb. 

2>ie  oierte  Orpbafton  bilbet  baS  23leifuperorpb,  weldjed 
aud:  86,62  R3(ei  unb  13,38  ©auerjloff  befielt.  <£d  erfc^eint  a(a  ein 
bunfelbrauneä  ^uloer,  welcr)e$  beim  ©Ui^en  bie  Jpäffte  @auerjlo(f 
entlaßt,  unb  wirb  am  bellen  burdj  2>igejlion  ber  Mennige  mtt  oer» 
bunnter  @d>wefelfäure  erhalten. 

93 on  bem  fojfenfauren  551  ei. 

£>ad  fojlenfaure  95lei,  55leiweifj,  ©erlief erroeifi, 
auefy  Äremferweifj,  welche«  au«:  91,01  $5leiorpb  unb  8,99  Äofr* 
lenfdure  befielt,  wirb  nudj  brei  vergebenen  SKet(>oben  fabrifmä(Hg 
bereitet :  a)  nad)  ber  £ou"dnoifd)en  älteren  9#et£obe,  burcr)  bünne  fi5(ei* 
platten  mit  febwadjem  (Sffig ;  b)  nad)  bem  fran$ö|lfd)en  ©erfahren, 
burd)  bafifer)  effigfaured  vbleiojrpo,  in  Weld)e6  Äafjlenfdure  geleitet  wirb, 
unb  c)narf)  ber  engftfd)en  90?etj>obe,  wenn  in  gut  präparirte  Söleiglatte 
uuter  3«fa&  »on  einem  ^ro^ent  0Mei>cfer  &u  einer  mit  ^Baffer  ange* 
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feuchteten  Waffe  fo^fenfaured  @a$  geleitet  wirb.  fann  auch  erhal* 
ten  »erben,  wenn  eine  Huffäfung  bed  «leied  in  Salpeter»  ober  (Ejfig* 
fdure  mit  bem  achtfachen  (gewicht  SBajfer  verbannt/  unb  fo  lange  eine 
tfuflofung  von  fojlenfaurem  Äafi  binjugebracbt  wirb,  afd  (ich  n°<h  ein 
weißer  iflieberfcbfag  abfonbert,  ober  auch,  wenn  man  (gfftgbämpfe  in 
«entyrung  mit  ber  atmofp^drifchen  Cuft  auf  bünne  «feipfatten  wir« 
fen  faßt. 

2>a$  «feimei§  ijl  ein  jarte*  weiße*  $uluer,  wefched  in  ber 
£rucf*  unb  garbefunfl  bei  mehreren  9)?orbantd  $um  ?lbjtumpfen  ber 
oorjanbenen  ©chwefeffdure  in  Änwenbung  gebracht  wirb. 

2>ad  fchwef elfaure  «(ei. 

2>ad  fchwef  elf  au  re  93  fei  or  9  b,  welche*  au«  einer  93  erb  in« 
buug  von  73,56  «leiorob  unb  26,44  &chwefe(fdure  beilegt,  wirb  er« 
galten,  wenn  gu  einer  «feijiicferaufföfung  fo  fange  ®chwefe(faure  511* 
gegeben  wirb ,  afd  fid)  noch  ctn  weißer  OÜeberfcbfag  abfa)eiber.  JDie 
obenjfet)enl>e  gfujfigfeit  itf  reine  (Sjfigfdure.  3n  ben  Äattunbrucfereien 
wirb  ed  fcdufig  alo  DZebenprobuft  bei  ber  Bereitung  ber  ejfigfauren 
S^onerbe  ba,  wo  2ffaun  burch  SÖUijucfec  jerfefct  wirb,  fo  wie  über* 
fjaupt  bei  alfen  fchwefelfauren  @af$en,  welche  burch  «leijucfer  &er« 
legt,  in  ejfigfaure  93erbiubungen  oerwanbelt  werben,  afd  lieber« 
fdjlag  erhalten. 

£>ad  fchwefelfaure  «(ei  bifbet  ein  in  $Baffer  unauflodliched  *3>ul* 
»er;  eö  wirD  in  oen  2>rucf.  unb  gdrbereien  tfcetfS  Direft,  tbeilS  inoi* 
reft  jur  ©arjrellung  ber  gelben  unb  orange  G^romfarben,  ala  3ufa& 
für  SHeferoen,  für  bie  fogenanuten  2)ania|lfarben  u.  f.  w.  oerwenbet. 

£>aö  fafjfaure  «fei. 

£>ad  faljfaure  «fei,  (Et)forbfei,  wefcbeö  aud:  74,52 
«fei  unb  25,48  (S&for  befreit,  wirb  erhalten,  wenn  i&fciorpb  mit 
©ofjfäure  bigerirt  wirb,  ober  ein  «feifafj  burch  <Saf$fdure  ober  burch 
boppefte  ©abfoerwanotfehaft  jerfegt  wiro.  (Sä  bilDet  ein  wetgeö  ^>ul« 
oer,  ifl  in  135  $:^eifeii  faltem  SBaffer  auffödfich,  fochenbeS  ©ajfer,  be* 
fonberö,  wennedetwad  ®af$fdure  enthalt,  (öjt  etwa*  me£r  baoon  auf, 
unb  eS  frnjraffifirt  aud  ber  £eiß  bereiteten  ^ufföfung  in  nabelformigeu 
weißen  Ärnjiallen. 

£a0  fafjfaure  «fei,  von  ben  dftern  (£$emifern  J*>ornbfei  ge« 
nannt,  wirb  in  ber  &rucf*  unb  -garbefunfl  nicht  bireft  angewenbet, 
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cö  erzeugt  (tety  aber  bei  mannen  3ufammenfe$ungen  unb  leijiet  bei 
2>arjtellung  ber  Chromfarben,  fo  wie  bei  einigen  *D?orbant6/  2>ienfte. 

* 

2>aö  falpeterfaure  93Iei. 

« 

£>a$  faJ  peterfau  «**  fcleiojrpb  wirb  in  jwet  verriebenen 
Btiftdnben  in  ber  2)rucf*  unb  gdrbefunfr  angewenbet/  ndmficfe: 

a)  ?H$  neutrale*»  falpeterfaurefl  SÖfei/  weldjeö  erholten 
wirb  /  wenn  granuttrted  SMei  ober  J&feigfdtte  nadj>  unb  naef)  in 
20  ©rab  &aume'  ftarfer  ©alpeterfdure  aufgelöfr  wirb/  bid  bie 
®dure  bamit  voUfommen  gefdttigt  ift,  bie  2(ufldfung  langfam 
abgebampft  fleUt  bie falpeterfauren  $lMeifrp(talI«  in  weisen,  jtarf 
gldnjenben  Ofraebern  von  fußlid)  $ufammensie£enbem  ©rfd)macf 
bar/  welcfce  fic^>  in  7  Reifen  faltem  unb  weniger  jtebenbem 
SBajfer  auflöfen/  unb  au*  67,32  f&feiorpb  unb  32/68  Salpeter* 
fdure  befielen. 

2>a6  neutrale  falpeterfaure  ttfei  wirb  jur  SarfieHung  gef* 
ber  Gtyromfarben/  unb  in  93erbinbung  mit  rebu$irtem  3nbigo  in 
ber  Otyromfdrberei  $u  Solibgrun  am  £duftgfien  verwenbet.  711$ 
3nfafc  ju  ben  Safelfarben  Ieijiet  e$  attcr)  gute  £>ienjre. 
h)  Mb  bafifdjfalpeterfaureö  £51  ei.  9D?an  erhalt  ed,  wenn 
ein  ©<menge  von  gleichen  $bet(en  falpetcrfaumn  SMei  unb  3Mei> 
glatte  mit  fo  viel  SBoffer  gefönt  wirb,  baß  fid)  alle  fcleigldttc 
auflöfen  fann.  2>ie  ftttrirte  gfujfigfeit  fefct  beim  (Srfalten  fr»- 
jtallinifdje  perlmutterartige  edjuppen  von  füfjem  ©efefemaef  ab/ 
bie  in  2Bajfer  auflöölid)  fmb/  unb  auö :  80,5  SMeiojrpb  unb 
19/5  falpeterfaure  befielen.  Siefeö  ©alj  wirb  für  SReferven  für 
Chromgelb  benufct. 

Sad.effigfaure  unb  bafifer)  effigf au re  331  ei. 

2>od  effigfaure  S&Tetorpb/  im  £anbel  unter  bem  tarnen 
£leis  tiefer  befannt,  wirb  in  ben  Äattunorticfereien  überaus  £duftg 
für  mancherlei  ©egenfldnbe  in  2lnwenbung  gebracht.  (*ö  bient  vor* 
juglicf)  jur  3«f^«ng  ber  fdjwefelfauren ,  fafgfauren  unb  falpeterfau» 
ren  @al&verbinoungcn  um  ejfigfaure  <Sal$e  bar$iiftellen ,  unb  Wut, 
mit  ber  Safer  ber  3*"ge  verbun&en,  bie  23afiö  für  Chromgelb. 

2>er  Sbfetjucfer  erfcr)eint  in  wei§en,  burd)fid)tigen,  vier--  titib  feeftd-- 
feitigen  Raulen  ober  in  f feinen  ärpttallnaoeln,  wenn  bie  Pauge  flarf 
concentrirt  war.  ©elblic^  erfcfceinen  bie  Ärpjtalle,  wenn  bei  ber  Sbe« 
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reftung  ber  (Sffig  ober  bie  (fjfigfdure  nicfyt  red^t  rein  war.  <5r  fdjmecft 
fuß,  &inter$er  iufammen$ie$enb  metallifd),  beftyt  ein  fpe*ijifcf)eS  @e* 
wicfct  von  2,345,  itf  Inftbeftdnbig ,  verwittert  ober  bei  35  ©rat)  <L, 
verliert  fein  ÄrpftaUifationäwajTer ,  aucf>  etwod  CSfftgfdure  unb  ge&t 
longfam  in  fo^lenfaured  fcfeiorob  über.  2>er  «Meijucfer  löfl  ftcr)  in 
l'/z  $£eüe  foltern  unb  gleiten  Steifen  focfcenbem  Sßajfer  unb  in  8 
Reifen  Wofyol  ouf;  bie  Hufföfung  rottet  fcfjwod)  Cafmudpapier, 
reagirt  ober  audj  jugleicf)  olfaiifcf;  ouf  «ßeüdjenfaft  unb  (Eurcumopa* 
pier.  <Sr  befielt  ou$:  58,71  fcleiorpb,  27,08  (Sjfigfdiire  unb  14,21 
iSBajfer. 

S)er  int  Jpanbef  vorfommenbe  SMeijucfer  ifl  oft  mit  eiTigfaurem 
Äatf,  bapföem  ejfigfaurem  unb  fo&fenfourem  2Mei  verfdtfd)t.  2tuf 
ejfigfauren  Äolf  fonn  man  i&n  prüfen,  wenn  ber  i&leijucfer  in  SSSajTer 
voUfommen  aufgelöst,  bie  Trübung  burdj  3«fa&  einiger  Kröpfen  &aU 
peterfdure  erhellt,  unb  bann  eine  2uf(öfung  von  SßBeinfteinfdure  fo 
fange  &in$ugetröpfelt  wirb,  alö  nocf)  ein  Diieberfdtfag  entfielt.  Die 
glülTigfeit  wirb  bann  abfiltrirt  unb  in  «Hu&e  gejMft.  «Hocf)  24  ®tun-- 
ben  fefct  ftcfc  ber  weiiitfeinfaure  Äalf,  wenn  welker  vorfranben  war, 
tu  Heilten  Ärotfallen  ab. 

<£in  guter  reiner  Sbfeijucfer  borf  ba6  SBajfer,  in  welchem  man 
t$n  auflotf,  ntcr>t  jlarf  trüben;  i\1  bie  Trübung  jlarf,  fo  jeigt  biefeS 
bie  2(nwefen£eit  von  fo^lenfaurem  SMeiojrnb  an,  welrfjed  burcf>  einen 
verfcdltnißmdßigen  3ufa&  von  (Sjfig  in  fclei$ucfer  verwanbelt  wer- 
ben  fann. 

Sin  liquibeö  effigfaured  8Mei  fann  man  ftcf>  aucfc  fert>jt  berei* 
ren,  wenn  in  einem  fupfernen  Äejfel  bei  gelinbem  hieben  in  100^>fuub 
gittern  reinen  gjfig  5—6  <pfunb  *Meiwei0  ober  »leigfdtte  unfer  be* 
jtdnbigemSRii^ren  aufgelöß  werben.  2>ie  ilufiöfung  laßt  man  in  einem 
(jöl^ernen  ober  bleiernen  Öefäjj  abffdren,  bringt  bie  j)elie  ftfujfigfeit  in 
einen  fupfernen  Äejfel,  f^t  50  9>funb  guten  €|Jig  $in$u,  unb  bampft 
fo  weit  ein/  alö  man  eö  für  bejHmmte  fcerwenbung  nöt&ig  (>at. 

2)ad  b  r  c  n  4  r  t  ct>  f>  o  (je  f  f  i  gfa  u  re  fcfeiornb,  welc^eö  mit 
empnreumatifdjem  Ol  unb  $&eer  oerbunben  itf,  unb  jur  3erfefcung  ber 
fdjwefelfauren  ®al$e  unbfcilbung  brennet)  Mi'lTigfaurer  «öerbinbun* 
gen  verwenbet  wirb,  erholt  man  im  ©rofjen,  wenn  ro£er  £ol$ejfig  ober 
SMeirerwajfer  bia  ouf  ben  5.  ££eil  feined  ©ewicfjrd  eingebampft,  mib 
tu  ber  eingebampften  gluffigfeit  burcf)  ipiffe  von  SBdrme  fo  tief  jerrie-- 
bene  fcleigldtte  aufgelöfl  wirb,  al*  bie  £d«r<  vermogenb  i\t  auf$Hne£* 
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men.  Sie  2(uflöfung  burdj  einen  leineneu  ©eutef  filtrirt,  (teilt  ba& 
ro£e  $oI$e)7igfaure  8Mei  in  Iiquiber  gorm  bor.  Um  badfelbe  in  2>y 
rupbicfe  ober  teigartiger  (Tonfi|lens  $11  erhalten,  bampft  man  ed  f» 
lange  ein,  bi'ö  bie  gewunfdjte  CEouftfleti§  erreid)t  ift.  3ur  oolligen 
Srocfniß  gebraut,  gleicht  e$  in  garbe  mtb  Spröbigfeit  einem  bunflen 
(Eofop^ontunt ;  eö  ijt  im  JÖrudje  glanjenb,  unb  (aßt  fid)  nicf)t  wo£f  im 
9J?örfer  $er(loßen,  weil  eö  fid)  ju  fe&r  anfängt,  beflfjt  fcngroffopifd)* 
€igenfd;aft,  inbem  ed  bie  geud)tigfeit  auö  bem  Sunflfreife  abforbirt 
unb  Daburd)  jur  fieberigen  @ubjtan$  wirb.  3m  fn;|laUi|lrten  3n|tanbc 
wirb  ed  in  {iemlicf)  ftarfen  Sfcrocfen  erhalten,  welche  mit  bunfeln  oli* 
oengrunen  Ärntfallen  burdjwebt  finb. 

9cad)  biefem  *ßerfa£ren  mit  reftiftirtem  ipoljejfig  gearbeitet/ 
wirb  &ol$effigfaure0  Sbleiornb  erhalten,  weld)ed  weniger  emporeuntatt* 
fd)ed  Ol  unb  Zfycet  enthält  alö  baä  porige.  S0?it  ooUfommen  gereinig» 
ter  Jpoljfdure  wirb  reiner  weißer  Sölei$ucfer  erhalten  ,  ber  bem  mit 
(Slfig  ober  (Stfigfaure  bereiteten  gan$  analog  i)t.  3«  granfreid)  wirD 
ber  meifre  $Mei$ucfer  mit  gereinigter  ^o^effigfäure  bargeßeUt. 

2>a$  bafifdjeffigfaure  sfclei,  weld)e$  jweimal  fo  oiel 
SÖIeiorob  ald  ber  8Mei>tfer  enthalt,  wirb  erhalten,  weun  100  S&eife 
SBleijuefer  in  SBajfer  aufgelöst  mit  593/io  Steilen  gepufoerter  SMeiglätte 
fo  lauge  gefodjt  werben,  bid  (entere  gan$  aufgelotf  ijt.  *Ü?an  erhält 
buref)  flbbunftung  baö  @alj  in  einer  weißen  Ärutfe,  weldjeö  ftd)  frbwer, 
nämlich  nur  in  30  feilen  SEBaffcr  auflöft,  unb  auö:  68,66  »leiorpb 
unb  13,14  (Effigfäure  befte^t. 

gür  ben  ©ebraud)  im  3engbrucf  bereitet  man  ftd)  bie  baftfdj 
effigfäure  SÖleiauflöfung  auf  folgenbc  SBeife.  (S$  werben  16  ^funb 
^leijucfer  unb  7  9>funb  fein  gepuluerte  SMeiglätte  mit  25  $funb 
SGBciier  unter  befldnbigem  Umrühren  fo  fange  gef  od)t,  bid  f?d)  fein 
SMeioipb  mebr  auflöjt,  bie  ftltrirte  gfuffigfeit  wirb  mit  bejtillirtem 
SBBaffer  bi$  $u  einem  gewijjen  ©rabe  uerfdjwadjt.  £>iefe  ^aljoerbin» 
bung  fann  auefc  erhalten  weröen,  wenn  man  fein  verriebene  SMeiglatte 
in  einem  giimernen  ober  fupfernen  Äefiel  mit  gutem  (S ffig  unter  be* 
jlänbigem  SHiijiren  fo  lange  fodjen  laßt,  bid  ein  in  bie  focfyenbe  gluf« 
(iflfeit  getaufter  Cahnuöpapier)lreifen  ftet)  nidjt  me&r  rottet.  2)ie  ha* 
fifd)  ejfigfaure  SIMeiauflöfung  bient  jum  Sfcejjnfe  ber  (E^romfarben ;  für 
bie  fogenanuteu  X)amaftfarben  u.  bgl.  m. 

Sin  bafifd)  effigfaured  &lei,  welcf)ed  breimal  fo  oie( 
£Wiojrpb  altf  ber  JlMeiftU<fer  enthält,  wirb  bargePeUt,  wenn  eine  ?l»f* 
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lofung  uon  100  Steifen  SMeijucfer  tnSBBaffer  aufgctöjl  mit  1187*W«« 
len  verriebener  SBleigldtte  fo  lange  gef  od)t  wirb,  bid  biefc  ganj  aufge- 
Iäfi  tjr.  93eim  abbampfen  ber  gluffigfeit  fefct  ficfc  ba3  eal*  in  wei* 
fen  platten  ab. 

£>ad  cfjromfaure     1 e t. 

Die  Sßerbinbung  ber  (S$romfdiire  mit  bem  Söfei  werben  wir  bei 
ben  unorganifcr)en  Chromfarben  fennen  lernen. 

E.  JJie  JMnhfaljr. 

Die  3  i  n  f  f  a  I  j  e  bieten  in  ber  3eugbrucferet  ein  oortrefffiaVä 
?lgenö  für  bie  weißen  SHeferoen  bar,  unter  welchen  ficr)  wieber  »or$u<j$-- 
weife  ba$  fcrjwefelfaure,  faljfaure  imb  falpeterfaure  3i"f  ouögeicftnen.  < 
?Hd  93a  fen  fiir  organifdje  Pigmente  hingegen  nehmen  fie  nur  eine  gaiij 
untergeorbnete  SRoüe  ein ,  unb  werben  bar)er  außer  bem  effigfauren 
3inf,  ber  t)in  unb  wieber  für  einige  Qttobefarben  Xnwcnbung  finbcr, 
fa(l  niemald  bafür  »ermenbet. 

Der  fd>  we  fei  f  au  re  3  in  f.  1 
Da$  fc&wefelfaure  3infornb,  3infottriof,  weißer 
Vitriol,  atid)  ®  a  (i$  en  ftet  n  genannt/  fommt  im  Jpanbel  fltö 
eine  weiße  trocfene  ®ar$mafl"e  oor,  weldje  niemals  ganj  rein  ift,  foa« 
bern  mit  (Eifenorpb,  juweilen  aucr)  Tupfer  unb  anbem  fremben  SBeimi' 
feijungen  verunreinigt  ifl.  wirb  £auptfdct)lia)  auf  bem  Jjarj  ja 
©oSlar  fabrifmdßig  bereitet. 

Steinen  fc&wefelfauren  3inf  {teilt  man  ftd)  folgenbermaßen  bar. 
3n  ein  £ofce$  t)oI$erne6  ©efdß  bringt  man  ungefähr  100  $>funb  frifa 
granulirten  3inf,  übergießt  benfelben  mit  200  ^pfunb  focr)enbem  SSBaffer, 
unb  fe$t  nad)  unb  nad)  50  $>funb  concentrirte  0cr)wefe(fdure  gu. 
balb  bie  (Sin wirf ung  ber  @dure  nadjldßt,  wirb  bie  gluffigfeit  burd) 
einen  eplfcbeutel  von  gilj  in  $öl$erne  ©efaße  ftitrirt ,  wo  jirt)  &'r 
fdjwefelfaure  3inf  nad)  bem  2ibfiir)len  frpflaUiflrt.  Die  gtäjfigfett/ 
welche  man  oon  ben  Ärptfallen  ablaufen  läßt,  gießt  man  auf  Den  un» 
aufgelöiien  3inf  junief ,  unb  fe$t  wieber  nad)  unb  nad)  25  ^>funb 
@d>wefelfdure  r)in/;u.  Um  bie  2luflöfung  t)eiß  $u  erhalten,  fann  man 
fBajferbdmpfe  mittel|l  eine$  S5leiror)rd  etnfrrömen  laffen.  SEBenn  M> 
0dure  nict)t  mer)r  auf  baö  3mfmetau*  wirft,  wirb  bie  gluiJigfeit  p* 
trtrt  unb  an  einen  füllen  Ort  $ur  Ärpjrallifation  gebellt.  Die  £rö< 
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fraUe  bilDett  oierfeitige  ^ritfmeu  mit  pnramibanfcfyen  (Snbfpt^e ;i  unb 
eutjalten  31,7  ©cfcwefelfdur?,  32,5  3t»fojrpÖ  unb  36,7  SSBoffer. 

X)er  faljfaure  3  in  f. 

Ser  faljfaure  3inf,  G£lor$inf  in  Ärpilallen,  bil&ct 
eine  weiße  &a(jmafl>,  welche  fid)  leidjt  tu  SGBajfer  aufldji,  unb  au6: 
47,64  3«nf  unb  52,36  (S£lor  befielt,  Oer  wirb  erhalten,  wenn  ®afj- 
fäure  oon  16  ©rab  &aume'  fo  lange  mit  3infmetall  gefättigt  wirb, 
bi$  ein  3tnf)lab,  o&ne  feinen  metaUifc^en  ©Ian$  &u  verlieren,  aud  ber 
aufföfung  &erau$fommt.  Sie  Huflofung  wirb  bann  mit  etwaö  3tMf- 
tnetaü*  in  einem  fupfernen,  bejfer  bleiernen  ©efdß  eingebampft  unb 
£Uiu  Ärptfallipren  gebraut. 

Seit  fIü)Tigen  faljfauren  3»nf  bereitet  man  ftcfc  in  ben  Srucfe* 
reten  auf  folgenbe  SBeife:  9)?an  bringt  eine  beliebige  99?enge  ©a^fdnre 
vou  20  ©rab  35aume'  in  einen  Kolben  ober  jieiuerneö  Q5efa0 unb  lö\t 
bariu  nacf)  unb  nacr)  fo  viel  granufirted  3infinetaU  auf,  a($  bie  &durt 
aufeulöfen  oermag.  Senn  jid)  falt  fein  3inf  mejr  aufloil,  erwärmt 
man  im  «Sanbbabe,  unD  (öji  no$  fo  viel  %int  *uf,  afd  ftd)  auftulöfeu 
oermag.  Sie  3«nfauflöfung  wirb  für  ben  ©ebraud)  beliebig  mit  SBaf» 
fer  oerfd>wä$t. 

Ser  fa Ipeterfau re  3 i n  f. 

Sad  fa(peterfaure3tnfof90/fatpeterfaurer3<nf, 
bilbet  farbenlofe  Ärprtalle,  bie  an  ber  Cuft  leidjt  zerfließen,  fdjarf, 
beißenb,  fii&lenb  fctjmecfen,  f!c^  leicht  in  ÖBaffer  auflofen,  unb  au«: 
42,63  3mf  unb  57,37  ©alpcterfdure  befielen.  Siefed  €al$  wirb  er* 
galten,  wenn  in  22  ©rab  fcaume  flarfrr  ®alpetafdure  in  ganj  ge* 
ringen  Portionen  fo  oül  gtanultrter  3'nf  aufgelöjl  wirb,  al6  bie 
@dure  aufzunehmen  oermag.  2Bcgn?  ber  ffarfni  (Sntbinbung  vieler 
Sßdrme  unb  Sntwicflung  falpeteriger  Sämpfe,  tarf  man  ntc^t  e^er 
wieber  3i«f  Einzubringen,  afd  biß  Die  erfle  Portion  gänjlid)  aufgelöjt 
ijr.  SEBenn  ftd)  fein  3««f  auflöjt,  wirb  etwas  2Bdrme  gegeben, 
unb  nod)  fo  oiel  SWetall  aufgelöjt  al*  bie  Saure  $ur  Sfteutralifation 
bebarf.  3n  biefem  3«ftanbe  fleUr  bie  2iuflöfung  bad  liquibe  falpeter.- 
faure  3infornb  bar,  we(dj)e$  burefc  (Embampfen  jur  Ärpfrallifation 
biäponirt  wirb. 

Sur  ben  tecr)nifd)en  ©ebraueb  (aßt  ftd>  bad  falpeferfaure  3inf 
leicht  barjtellen,  wenn  burc^  Äalilauge  ba$  3Hrfojrpb  aud  Der  fc&wrfel* 
1.  10 
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fauren  fluflöfung  gefallt,  bann  autfgefüfjt  unb  in  22  <3Jrob  %amne 
fJarfer  ©alpeterfdure  biö  $ur  Sättigung  aufgelojr  wirb. 

2)  e  r  effigfaure  3  in  f. 

2)er  effigfaure  3  • « f  wirb  burd)  Bfrfe&itng  beö  fcfywefel-- 
fauren  3<nfd  mitteljt  effi^faurcni  SMei  erhalten,  wenn  4  $>funb  3»"^- 
iMtrioI  unb  7«/,  ^funb  aMetjutfer  jeteö  für  fid)  in  3  feilen  SBaff« 
gelojr,  unb  baun  beibe  ^tuffcfiingen  jufammen  gcbrad)t  unb  gut  burd) 
einanber  gerührt  werben.  2)ie  obenfteJenbeglüjTigFeit,  welche  ben  c(ftg» 
fauren  3i«f  enthält,  wirb  uon  bem  Oiieberfdjlag,  ber  fdjwefelfaureö 
SMei  ifr,  burd)  giltriren  getrennt. 

*  F.  JHc  ®ucA/Uberfal3t. 

£ie  Ouecff  überfalle  bienen  in  ber  £>rucf?  unb  gdrbefunjt 
$in  unb  wieber  alö  83afen  für  organifdje  Pigmente;  jur  $3i(bung  un- 
organifdjer  garben  mit  3obfa(ium  für  Orange  ober  @d)arladjrot&, 
unb  für  ben  weisen  SHeferoebrucf  in  ber  3»bigoblaufdrberei.  ?0?it 
©auerftoff  verbunben  ge&t  baö  Ouecffilber  in  $wei  Ornbationötfufen 
über;  bie  ertfe  93erbinbung  liefert  baö  Ouecffilberornbul,  ein  fefowar* 
jeö  in'ö  ©raue  übergefjenbeö  9>uluer,  welcfceö  auö:  96,2  Ouecffilber 
unb  2/8  ©auerfroff  befreit;  bie  jweite  baö  rot£e  Ouecfjilberoipb, 
welche  auö:  92/68  Ouecffilber  unb  7,32  Sauerjtoff  befielt. 

£>aö  falpeterfaure  Ouecffilber. 

Stefe  ®af&oerbinbung  erfdjeint  alö  falpeterfaureö  OuecffUberojrp* 
bul  unb  alö  falpeterfaureö  Ouecffilberorpb. 

£>aö  falpeterfaure  Ouecffilberornbul  wirb  auf  foU 
genbe  tffieife  bargejtellt.  3n  ein  gldferneö  ©efdß  werben  2  g>fuub 
©alpeterfdure  von  34  ©raD  iöaume  gebracht,  baö  ©efd§  in  falreö 
SBajfer  geireUr,  bann  nad)  unb  nad)  l1/,  ^.vfuub  Ouecffilber  £in$uge-- 
ff^r.  ©ad  Salj  [Reibet  ficf>  im  Q3er^dlttu'ß  alö  Ouedfilur  uon  ber 
Säure  aufgelojl  wirb/  in  Ärnflallen  auö.  ?luf  anberm  Sßege  wirb  baö 
falpeterfaure  Ouecffilberornbul  erhalten,  wenn  baö  Metall  burd)  Jpilfe 
von  SEBdrme  au  fgelöf*  wirb,  wobei  jebod)  fo  oiel  Ouecffilber  $ugefe$t  wer- 
ben muß,  baß  nod)  ein  S&eil  unaufgelöfl  jurürfbleibt.  2>aö  falpeter-- 
faure  Ouetffilberornbul  frppaUtfirt  in  farblofen  Oftaebern  mit  abge-- 
jhimpften  Stfeii/  eö  befreit  auö:  74,50  Ouecffilberornbul,  19,16  fal- 
peterfaure unb  6/34  SEBajfer,  16(1  fid)  tu  wenig  Gaffer  o$ne  3**ff£ung 


Digitized  by  Google 


m 

auf,  wirb  aber  burd)  oieleS  SBajJer  jerf«r^t,  weldjeö  burtf)  SÖeimifcrjung 
oon  wenig  f  arpeterfdure  oer^inbert  werben  fann.  (£6  befitjt  einen 
fe$r  dienten  ©efömacf,  färbt  Die  £aut  unb  alle  animalifa)en  ©e* 
webe  fd;war$. 

£afl  falpeterfaure  Ouecffitberojrpb  wirb  auf  &wei 
SBegen  erhalten;  einmal,  wenn  5  ^funb  falpeterfaure,  1  $>funb2Baf* 
fer  unb  2  ^funb  Ouecf filber  in  einem  gläfernen  Kolben  fo  lange  er 
wärmt  werben,  bid  atfed  Ctuecffilber  aufgelötf  ijl.  S0?an  faßt  ea  je£t, 
um  bie  I;6£ere  Orpbation  $u  erhalten,  (leben,  unb  gießt  e$$um  Ärpflalli* 
(Iren  in  eine  f  cf)ate  auS;  baö  anbere  SD?al ,  wenn  rot&eä  Ctuecffilber' 
ojpb  bi$  jur  f  dttigung  in  falpeterfaure  aufgelöjt  wirb,  man  bampft 
ab,  unb  läßt  frpftaUiftren.  £)ad  f  afj  bitbet  farblofe  faulen,  bie  an 
ber  Cuft  feudjt,  oom  Üidjte  wie  bad  falpeterfaure  Djrpbulfafj  gelb  wer- 
ben,  unb  au$:  75,18  Ouecfjilberojpb,  18,64  falpeterfaure  unb  6,10 
SBaffer  befreien. 

2>ad  falpeterfaure  öuecfjilberojpb  ert&eift  ber  ipaut  unb  ben 
f  eiberigeweben  eine  ©ranatfarbe  mit,  unb  wirb  $u  jobrot&en  garben 
»erwenbet.  $u  Söerii^rung  mit  SGBaffer  jerfe(jt  ed  ficr)  in  ein  unauflös- 
lich bajifet)eö,  unb  in  ein  auflösiicrjefl  faureö  f  af$. 

£>ad  faljfaure  äueef filber. 

2>a6  fal$faure  &uecf f tlberojrpb,  du ecf ftlb*rd)f o* 
rib,  £  oppelcfjfor  queef  filber,  im  Jpanbel  Ouecf  f  ilberfu* 
blimat  genannt,  welcfred  au$:  74,1  Ouecffitber,  25,9  (S£lor  ober 
79,94  öueeffilberorpb  unb  20,06  fal^fäure  beflel;t,  fommt  in  fcftujfef* 
förmigen  weißen  f  tiitfen  oor ,  fdjmecf  t  fe£r  fd)urf  äjjenb ,  16)1  jicr)  in 
16  feilen  faltem,  3  Reifen  fiebenbem  SBajfer,  2'/,  feilen  fattem 
SBeingeifl  auf.  SQ?it  feinem  gleichen  ©emic^t  f  almiaf  jufammengerie» 
ben,  (oft  ed  jid)  in  2  S&eilen  SBaffer  auf. 

2)iefed  f  af$  wirb  im  3*ugbrucf  al$  f  cr)ufcmittel  ben  Stteferoen 
für  bie  3«btgofupe  sugefefcf.  Der  3«fa&  barf  aber  nid)t  e£er  erfolgen, 
al«  bid  bie  SHeferoe  oom  fteuer  in  ein  ^df^erned  ober  jteinerned  ©efdji 
aegoffen  ift,  weit  bad  f  alj  in  fupferne  ©efäße  gebraut,  fict)  rcbujtrt, 
unb  bie  Oberfläche  berfelben  mit  dueef filber  belegt.  ?lld  3ufafc  ben 
Spplifationöfarben  beigegeben,  wirb  ba$  faljfaure  OuetffUberojpb  in 
2  Steile  falter  f  al$fäure  aufgelöst. 


Digitized  by  Google 


U8 


©ad  fcf)  ivef elfaure  ötie<ffirber. 

©ad  fcfjwefelfaure  O  uecf  {übet  wirb  bereitet,  wenn  16 
Steile  £luecffilber  mit  19  Steilen  concentrirter  Scfjwefelfdure  in  eine 
geräumige  gldferne  SÄetorte  gegeben;  biefe  ind  ^anbbab  gejleUt ,  unb 
eine  mit  SBojfer  oerfejjene  unoerfittete  Vorlage  angebradjt  wirb.  SSStaw 
gibt  jefct  ftarfed  geuer,  bringt  brn3nr)alt  Der  SKetorte  $um  Äocfccn,  wo* 
bei  fid)  eine  Sttenge  fdjwefelig  aureö  @ad  entwicfelt,  unb  fejjt  bad 
geuern  fo  lange  fort»  bid  beim  ©Uir)en  ber  Capelle  feine  Saure  me&r 
übergebt,  »ad  im  ©ro&en  innerhalb  48  ©tuubcn  be$wecft  wirb.  ©ie 
in  ber  SRetorte  bejinblidje  weiße  ®al$majfe  (teilt  bad  fd>wefelfoure 
CUietffHber  bar.  welcfced  in  wo()loerflopften  ©Idfern  aufbewahrt  wirb, 
©icfed  @atj  r)abe  id)  $uerfi  als  ein  ^d)u£mittel  gegen  bie  3»ibigofu* 
penfliijfigfeit  in  93orfcfclag  gebracht. 

©ad  fojlenfaure  £tuecf  filber. 

©ad  fohlen  faure  Ouecffilberorpbul  erhalt  man,  wenn 
1  $r)eil  falpeterfaured  Äuecffilbercrpbul  in  12  Sutten  SBaffer  gelötf, 
tinb  burcf)  fcblenfaured  Äali  ober  Patron  aud  ber  Ouecfftlberauf- 
lofung  gefallt  wirb.  ©er  auögefufjte  9?ieberfd)lag  befifct  getrocfuet 
eine  gelbweiße  garbe,  unb  befielt  aud:  90,83  duerffilberorpbul  unb 
9,17  Äor)lenfdure. 

©ad  fob^rnfaure  Ouetffilberojrpbul  wirb  aud  einer 
fatpeterfauren  Caiecffilberojrpbauf  lofung  oermitteljt  boppclfotjlenfaurem 
Äali  gefallt.  (Sd  bilbet  ein  rotbbrauned  $>uloer  unb  bejte$taud: 
94,92  Ouecffilberojpb,  4,75  Äo^lenfäure  unb  0,33  SBajfer. 

©ad  effigfaure  £uecffilber. 

©ad  effigfaure  Ouecffilber  ftellt  man  bar,  wenn  ein 
$r)eil  fofclenfaured  Cluecffilberorpb  mit  30  St)ei(en  be|1iUirtem  (Sjfig 
fo  lange  in  ©igejlion  erhalten  bleiben,  bid  bie  (Sjfigfdure  ganj  gefät* 
tigt  ift.  ©ie  erhaltene  glujfigfeit  wirb  iangfam  oerbunftet,  monarf) 
baö  effigfaure  üuetffilber  tu  gldnjenben  blätterigen  Ärpjtallen  an» 
fließt.  SEBeil  fid)  bad  frpitallifirte  eal$  in  SSaffer  fdjwer  auflöft ,  iß 
ed  beffer,  ed  beim  ©rbroud)  in  Sjfig  aufjulöfen. 

2lud)  burd)  3*rfefcung  ber  falpeterfauren  0uecf|llberauflöfuna, 
mittelft  effigfaurem  SMei  Unit  bad  effigfaure  Ouecffilber  bargejleUt 
werben. 
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G.  JHe  «Jttanganfaljf. 

2>ie  &af$e  befl  9ttanganmetalld,  93erbinbungen  be$  3Ketau*0  mit 
ben  oerfef)iebenen  Mauren ,  liefern  in  ber  3eugbrucferei ,  wenn  ji*  mit 
ber  Bahr  ber  Baumwolle  sufammengebracht,  unb  burcfj  dfcenbe  Äalt-- 
ober  Watronlauge  Darauf  niebergrfölagen  werben ,  bie  b  r  a  u  n  e  ober 
fogenonnte  ißiftrefarben,  welrfje  wir  t'brer  Xnwrnbung  unb  SBir* 
fung  nocf),  bei  ben  unorgonifc&en  metallifd)en  färben  nd^er  fennen 
lernen  werben.  Jllcl  ©afen  &ur  (Sntwicftung  unb  35inbung  ber  organi* 
fdjen  Pigmente,  unb  afö  3"ffl&  bei  einigen  $afe(farben  nehmen  bie 
<D?anganfal$e  nur  eine  fefunbaire&olle  ein,  wobei  fie  fleh  nur  in  wenig 
einzelnen  Sailen  ald  wirfungaooll  erweifen. 

2>ad  Mangan  würbe  juerft  im  3afc)re  1774  oon  @d)eele 
unb  balb  barauf  von  ®at)n  a(6  Metall  erfannt  <Sd  ijt  fünf  Orp« 
battcn^jhifen  fdt)ig,  ndmlid):  SOTanganorpbuI,  ftftanganornb,  95?an« 
ganfuperornb,  $}?anganfdure  unb  Übermanganfdure.  SRanganfuper* 
ojrnb  itf  ber  f&raunjlein,  welcher  iu  vielen  technifd)en  bewerben, 
namentlich  jur  £>ar|lellung  ber  (Et)loroerbinbungen  in  ber  »leicbfunft 
unb  bem  3*ugbrucf  oerwenbet  wirb.  2>ie  SJerbinbung  be*  Mangan' 
orpbuld  unb  SRanganornb*  mit  ben  ©duren  bilbet  bie  OTanganfalje, 
von  welchen  bie  nad)jte$enben  in  ber  £rucf«  unb  gdrbefunji  fcduftge 
2liiwenbung  ftnben. 

*  ► 

£)ad  fc^wefelfaure  «JWonganojrnbuL 

Sta*  fd)wefe(faure  ÜJlon ganornbul  wirb  rein  frptf atli* 
mfd)  erhalten,  wenn  man  einen  %f)äl  bed  bellen  $raunjtein6  in  V/t 
%fyei\  conceutrirter  <§d)wefe(fdure  in  einen  gldfernen  äolbcn  ober  in 
einen  Siegel  übergießt,  unb  fo  lange  nach  unb  nach  &u  verjtarfenbtö 
geuer  unterhalt,  bi6  bie  OTaflfe  oöllig  trocfen  unb  graulich  weif  ge* 
worben  ijr.  £ie  ®a^majTe  wirb  nach  bem  Srfalten  gepuloert/  unb 
mit  gwölfntal  fo  piel  Safler  ald  f&raunflein  angewenbet  würbe,  über* 
goffen,  unb  in  einem  zinnernen  Äejfel  unter  unaudgefe&tem  Umrühren, 
fochenb  aufgelöfr,  bie  3uflöfung  flltrirt,  unb  im  gereinigten  zinnernen 
Äejfel  jum  Ärnilallifationöpunft  abgtbunflet,  (£d  bilben  fleh  in  ber 
Ädlte  oierfeittg  plattgefchobene  &r»jra(Ie  oon  tichtrofenrottjer  Jarbe, 
welche  aud:  33  &$wefelfdiire/  29,7  iüfanganorobul  unb  37/2  Raf- 
fet beilegen. 
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gür  ben  rec$nifc&en  ©ebrau*  wirb  bad  fd)Wefelfaure  SEHangan. 
orobul  erhalten,  wenn  2  ®wid)t$tty\U  reiner  (Sifenvitriol  mit  einem 
@ewid)t$t£eile  bed  fauerfloffretc^fleit  SÖraunfteinS  in  fein  gepulvertem 
3u|tanbe  gemengt,  baö  ©an$e  in  einem  ®d)mel$tiegel  $wifdS)en  glü* 
(enbe.  fto$(en  gebellt  unb  unter  öfterem  Umrühren  erft  ju  einer  flu fft* 
gen  OTaflfc  gefdjtnolien  unb  bann  in  eine  trocfene  unb  julejjt  rot£e 
StöajTe  vermanoelt  wirb,  wobei  barauf  gefefcen  werben  muß,  bajj  ber 
auf  bem  «oben  beö  Siegeld  jld)  befinblidje  fcraunftein  immer  fo  viel 
Wie  möglich  aufgerührt  wirb.  £>ie  gebrannte  rotfce  9)?a|Te  wirb  gepul-- 
vert,  ju  wieber^olten.  9D?alcn  mit  fod)enbem  SSBaifer  ausgelaugt, 
fciö  biefed  feine  fähigen  Steile  me£r  auflöft,  unb  ftellt  filtrirt  in  bie» 
fem  3»no»be  ba8  liquibe  fcfywefelfaure  9J?anganornbul  bar.  SEBill  man 
ed  in  Äroftallen  £aben,  fo  wirb  ed  bid  jum  Ärötfallifationöpunfte  abge-- 
bunjret  unb  in  bie  stalte  geflellt. 

3n  ben  Äattunfabrifen,  mit  welchen  SBeipblfic^en  verbunben  fmb, 
nnb  mit  (E{)lorverbinbungcn  gebleicht  wirb,  gewinnt  man  baö  fd)we« 
jfelfaure  Sflanganorpbul  für  «iftrefarben  auö  bem  SHücf  jlanbe  bei  ber 
|S^lorerieugung,  wenn  23raunjrein,  Äocr^falj  unb  Scfywefeffäure  r)ier$u 
verwenbet  werben.  £)er  Stücfjlanb,  nadj  SÖeenbigung  ber  (E(>lorentwuf  * 
lung,  bejte^t  auö  einem  ©emenge  von  fdjwefelfaurem  Patron  (©lau* 
jberfalj),  unjerfe&tem  Sbraunfteine,  freier  Saure  unb  fcrjwefelfaurem 
SBanganorpbuf.  Um  lefctere8  ju  erhalten ,  bringt  man  baö  ©emenge 
mit  feinem  vierfad)cn  ©ewiefet  Raffer  in  einen  eifernen  Steffel/  bampft 
baö  ©an$e  einen  2>ritt£cil  ein,  fdjüttet  ed  in  ein  jur  Seite  f!e£enbed 
Jjoljerneö  ©efdß ,  giejjt  nad)  bem  2lbfe$en  bie  flare  Slujfigfeit  in  ein 
jur  Seite  jW;eitbe$  gaji,  laugt  ben  Sajj  mit  wenig  foerjenbem  SÖajfer 
äu$  unb  bringt  bie  giüjfigfeit  ju  ber  erjlen.  Äuf  biefe  SBeife  wirb  fo 
lange  fortgefahren,  bid  bad  gafj  voll  ijr.  Sfladj  bem  (£rf  alten  fcr>eibet 
fiefr  ein  $£eil  be$  fdjwefelfauren  Patrone  in  Ärpjtallen  au6;  bie  gltif* 
jigfeif  wirb  bavon  abgegoffen,  biö  auf  7s  Steile  eingebampft,  in  ein 
£6l$erne3  ©efdfj  gegojfen,  wo  nad)  bem  (Srfalten  bad  ©lauberfaf j  jum 
größten  Steile  j)erau$Froj!alli(irt.  3n  folgern  3uftanbe  (teilt  bie  glüf« 
jfigf eit  eine  fcr)wefelfaure  OtfangänorpDulauflöfung  bar,  in  welcher  freie 
fedure  vorwaltet,  welche  auf  bie  Dauer^aftigfeit  ber  $aumwo(!fafer 
nad^eilig  einwirft;  man  neutraliftrt  ba^er  bie  freie  Säure  baburd),  ba§, 
fo  lange  filtrute  $ottafd>enlauge  nad)  unb  nad)  eingerührt  wirb,  bi$ 
ber  $unft  eintritt,  wo  baä  90?anganojrobul  anfangt,  ft$  fällen  ju 
wollen.  £>aä  ©emifer;  bilbet  eine  2lußojung  von  fcfewefelfanrem  9)?an-- 
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ganoxnbul  mit  fdjwefelfaurem  Sali,  unb  fanu  in  folcher  iöefdjaffen-- 
£eit  für  iBiftrefarben  vermenbet  werben. 

2)a$  faure  fcbwefelfaure  üttanganorpbul  fann  auch  baburch  neu-- 
trat  unb  concentrirt  erhalten  werben,  wenn  man  bnrch  9>ottafd)enIauge 
Stöanganornbul  au$  fc^ivefelfaurer  9J?anganaufIöfun9  nieberfchldgt,  mit 
$eißem  Sßajfer  rein  audfiißt,  fd)iieü*  abftftn'rt  nnb  Davon  fo  viel  brr 
erwärmten  fanreit  üttanganauflöfung  jufefjt,  als  bie  frei  vor^anbene 
@dure  anftulöfen  im  ötanbe  ijt.  Sfcei  biefem  93erfa$ren  iji  bauvffäd)' 
Itd)  barauf  $u  fe(>en,  baß  bad  frifd)  gefällte  Wanganorpbul  möglichf* 
vor  bem  3utritte  ber  Cuft  bewahrt  wirb,  weil  eö  fleh  fonjr  &ö&er  orp* 
birt  unb  in  folgern  3uRanbe  fleh  in  Der  fauren  33erbinbung  nicht  me&r 
auflöfl.  (Sine'burd)  biefen  SEBeg  erhaltene  fdjwefelfaure  ÜRanganorp* 
bulauflöfung  ijt  frei  von  beigemtfd>tem  fchwefelfauren  Äali  uno  eignet 
fid)  vorjugäweife  für  bie  Sarfleüung  gan^  gleichförmiger  ißijiregrunb* 
färben. 

(Sin  anbered  ©erfahren,  baö  fchwefelfanre  SWanganorpbul  neu-- 
tral  unb  ingleich  frei  von  fcbmefdfanrem  Äali  &u  erhallen,  bellest  ba* 
rin :  bafj  man  bie  erfaltete  glujfigfeit,  bie  nach  ber  erflen  fcefjaubfnng 
tmÄejfel  vom£a|je  getrennt  warben,  neuerbingö  erwärmt  nnb  fo  lange 
gepulverten  weißen  9J?armor  ober  treibe  (fo^lenfauren  Äalf)  nach  unb 
nach  einrührt;  alö  bie  freie  @äure  jur  Sättigung  erforbert.  Sie  fo 
ueutraliftrte  gluffigfeet  wirb  in  ein  b^ljemed  ßJefäfj  gebracht  unb  fo 
lange  freien  gelaffen,  biO  ber  fdjwefelfaure  &alf  flrt)  aller  ju  ^obeu 
gefegt  jjat.  3)?an  jie(;t  nun  ba$  Älare  ab ,  Dunflet  vid  $u  einem  gewif» 
fen  fünfte  ein,  unb  läßt  nachher  in  ber  Äälte  Da6  fchwefelfatire  9?a* 
tron  auöfrpjialliflren,  wonach  bie  abgegojfene  glüffigfeit  Da$  neutrale 
fchwefelfaure  Mangan  enthält. 

3n  mehreren  Äattu  nbriicf'ereien  bereitet  man  fich  bad  fchwefel* 
faure  9D?anganorpDul  auch  baburch,  baß  ber  dtücfjranb  bei  <£ntwicf(ung 
De3  G^Iord  eiugebampft  unb  nachher  fchwach  geglüht  wirb,  um  baö 
noch  anfrängenbe  (E&lor  auszutreiben.  2)ie  geglühte  9D?ajfe  wirb  in  fo* 
chenbem  SGBaffer  aufgelöfr,  in  bpfjerne  ©tauber  gegojfen,  fle&en  gelaf* 
fen,  unb  nachbem  in  ber  $qlte  ber  größte  $6eiJ  Ded  fchwefelfauren  9ia-- 
trond  auSfrpjtaUifirt  ijt ,  wirb  bie  £elle  glüjfig^it  von  bem  ©afce  ab' 
gegoffen  unb  für  ben  gebrauch  auf  Söiflrefarben  verwenbet.  3*  neu* 
traler  bie  9!)?angaiiojrpbulfal$e  jur  ipervorbriugung  ber  garben  verwen» 
bet  werben,  um  fo  fdjöner  unb  glanzvoller  erfcheiuen  fte  unb  um  fo 
weniger  d&enb  alfalifche  Sauge  wirb  ju  tyrer  Entwicklung  erforberlich. 
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2)  ad  faljfaure  (DianganorDbul. 

9?«rtne$  faljfaurediJSttanganornbul  wirb  erhalten/  wenn 
man  fcraunftein  erfl  mit  ©alpeterfdure  bezaubert,  welche  (Sifen,  Ralf, 
jöarpt  atiflöfl  unb  bad  iJWanganüberornb  rein  juritcfläßt ;  man  mäfcfct 
fcbann  ben  Stütfjtanb  unb  be^anfcelt  benfelben  mit  2  Steifen  ^alj* 
fdtire.  Sie  Slüffigfett  ijt  rofenrotj/  frfct  beim  3bbampfen  rofenrot$e 
tafelförmige  ärnfialle  an,  weWje  leid)t  feucht  werben/  jerfließen,  ftd) 
leidet  in  SSBaffer  auflöfen,  bei  20  ©rab  SHeaumnr  aber  verwittern.  (Jd 
befiel  43,87  Mangan,  65,13  v££lor,  boö  frpflaUtflrte  enthält 
41,32  ÄrpjlanifationöwaiTer. 

gür  bie  ted)ntföe  S8enu|3ung  wirb  bie  faljfaure  Sflanganorobuf-* 
oufldfung  bei  ber  (Sntwicflung  bed  (S&lord,  wenn  23raunfrein  unb  @al$* 
fdure  bafür  oerwrnbet  werben/  a(0  Sftebenprobuft  im  ©rofsen  gewon« 
neu.  2>er  dtucffranb  nad)  ber  (Xfjforeutivicf fang  befreit  aud  un&erfe$tem 
S&ratinjretti  /  fal&faurem  Wanganornbul  unb  freier  ©aljfaure.  9Ran 
Iiiu^t  benfelben  mit  fodjenbem  SSBaffer  au«,  trennt  bie  Kare  glüffigfeit 
vom  ®afce  unb  fättigt  bie  oorroaltenbe  ®dure  mit  frifa)  niebergefdjla* 
feuern  Sttanganorpbul  bei  anfcaltenber  SBdrme  fo  lange/  ald  bie  ^dure 
nod)  Orpoul  aufzunehmen  im  ®tanbt  ij!,  rooburd)  eine  neutrale  falj» 
faure  3)?anganon;bulaufl6fung  erhalten  wirb/  welche  ftd^  für  bie  <5r» 
geugutia,  ber  3Mj!refarben  gut  ejgnet. 

SBfnijjer  rein,  mit  faljfaurem  Äali  oerbunben,  Idfjt  jtd)  bie  Huf-- 
fofung  burd)  Dteutralifation  mit  9>ottafd)enlötiqe  bewerfftelltgen.  3n 
biefer  ^efef) Offenheit  bilbet  bie  Zuflöfung  eine  *8erbinbung  oon  faljfaa» 
rem  Sttanganorpbul  unb  faf&faurem  Äali,  wovon  ein  $£eil  bed  (entern 
burd)  ^bbompfen  unb  ?ludfro|1a(!i|tren  getrennt  werben  fann.  £>u 
übrig  gebliebene  glüffigfrit  (teilt  nun  bad  faljfaure  üRanganornbul  für 
ben  ©ebraudj  bar. 

(Sättigt  man  bie  oormaltenbe  @4ure  burd)  fojlenfauren  Äalf/  fo 
wirb  eine  «öerbinbung  oon  fafjfaurem  9!tta»ganorpbul  unb  faljfaurem 
Äalf  erhalten/  bie  fid)  weniger  für  ben  ©ebraud)  $ur  Sarftellung  ber 
^iflrefarben  für  baumwollene  ©ewebe  eignet,  weil  ber  faljfaure  Äalf 
bie  (Sigenföaft  befifct/  mit  ber  gafer  ber  »aumwoOe  fiefc  fletd  feucht 
$u  erhalten  unb  baburdj  bad  $rocfn.en  ber  Sßaare  erfcfywerf  wirb. 

$ad  falpeter faure  9D?anganorpbuI  unb  SBanganornb. 

£ad  falpeter foure90?anganorpbul  wirb  erhalten,  wenn 
10  Zettle  frpjtalliftrted  fdjwefelfanred  «Wanganorpbul  burd^  II1/, 
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%htiU  falpeterfaureö  Sfcfei  jerfejjt  werben.  Sttan  16(1  jebeS  befonberd  in 
anbert&alb  feilen  SBajfer  auf,  giegt  öie  ^difldfungeii  $ttfammen,  ntyrt 
gut  bircft  einanber,  bringt  bie  ü)?ifa)ung  auf  ein  giltrum,  um  bad  ge- 
fällte fdjwefelfaure  SMei  abjufonbern,  wonad)  bie  rofenrot&e  Slüjfigfeit 
bad  falpeterfaure  <D?anganornbul  enthält,  welche*  bei  einigen  Safel» 
färben  oerwenbet  wirb. 

£)ad  falpeterfaure  Mangan orpb  wirb  erhalten,  wenn 
gepufferter  &raunjlein  mit  einer  Keinen  Quantität  3»^,  Ounimt 
ober  überhaupt  mit  einem  fo^enftoffbaltigen  Äörper  gemengt  mit  £al* 
peterfdure  befcanbelt  wirb.  £a  bie  ®alpeterfäure  nur  wenig  auf  bafl 
Sttanganfuperorpb  einwirft,  fe£t  man  bemfelben  fo&lenftoff  faltige  £ub* 
(langen  ju,  woburd)  bie  ttuflofung  leidet  erfolgt. 

£aö  effigfaure  9)?anganor»buI. 

2>aa  effigfaure  SRanganorpbul  wirb  für  ben  tecfmifd?en 
Oebraud)  auf  mancherlei  Brt  bargeftellt : 

1)  SBBenn  fdjwefelfaured  Mangan  burd)  effig--  ober  £ofjejfigfaured 
93Ict  ober  Äalf  jerfefct  wirb.  99?an  tfellt  ed  bar,  wenn  4  $$eile 
fdjwcfelfaured  Mangan  mit  7  Sbeifen  »leijucfer  jerfe&t  werben. 
Sßeibe  @al$e  werben  jebed  in  3  feilen  ©aiT«  aufgeldjl,  bann 
(tifammen  gebracht  unb  gut  burch  einander  gerührt,  wob«  bie 
©cferoefelfäure  be$  9)?angand  an  bad  3Mei  tritt  unb  bie  frei  ge* 
worbene  (Stfigfäure  mit  bem  SKanganorobul  in  ber  obenße^enben 
glüjfigfeit  bad  effigfaure  99?anganojr»bul  barjleüt. 

2)  SBenn  faljfaureö  iDJanganorpbul  burch  effig*  ober  £ol$ef[igfaured 
SMei  serfefct  wirb. 

3)  Senn  50  üttajj  oon  bem  SKucfflanbe  bed  burd)  ^atjfdure  unb 
SÖraunftein  entwiefefnben  (J^lord  in  einem  eifernen  ÄejJVr  über 
bem  geuer  mit  5  $>funb  fein  g^pufoertem  &raunt)ein  buref)  häu* 
ffgeö  Umrühren  fd)nell  jum  Äocfjen  gebracht  unb  eine  fjalbe  ®tunbe 
lang  im  ©ieben  erhalten  wirb.  (Ed  werben  je(jt  2$  «pfunb  $Mei* 
juefer  in  32  q>funb  SBaffer  gelöft  $injugebrad}t  unb  unter  befldn» 
bigem  Umrühren  ungefähr  eine  ©tunbe  ober  fo  lange  im  ©ieben 
erhalten,  bid  ftdj  auf  ber  Oberfläche  fein  Schaum  me£r  entwf* 
(feit.  üWan  bringt  nun  bat*  Cia.uibum  in  ein  (jöljerned  ÖJefäfj, 
läßt  ed  bid  ben  anbern  $ag  abreden,  $te(>t  bie  glüffigfrit  Ab  unb 
fod)t  fie  fo  lange  ab,  bid  fie  am  S8aume"fd)*»  ?(reometer  14— 16 
Grab  jeigt.  Da«  jurucfgebliebene  fchwefclfaure  $lei  wirb  mit 
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60—80  $fuub  SEBaffer  nochmals  über  bem  geuer  eine  93tertef* 
jlunbe  gefönt,  gießt  e$  ab,  lafjt  e3  wieber  abfldren ,  bampft  bie 
£elle  StüffigPett  bte  auf  16  ©rab  Söaume'  ein,  unb  gibt  fte  ju 
ber  erjten,  woburefy  ein  jiemlicfc  reineö  ejfigfaureS  Sftanganorn* 
bu(  erhalten  wirb. 

*Ü?it  etwas  ©fauberfalj  in  Jiuflöfuiig  wirb  ed  erhalten,  'wenn 
narf)  biefem  <8erfa&ren  ber  dtucftfanb  von  ber  Gtjlorentwicflung  burdj 
JÖraunjtein,  Äodjfalj  unb  $d)wefelfdure  befcanbelt  unb  ber  größte  Sfceil 
be$  ©lauberfal^ed  Und)  fliidfrnftallijiren  baoon  entfernt  wirb. 

2)ad  e|Tigfaure  Wan^an  wirb  fjin  unb  wieber  afS  2Sa|l8  $ur  (Snt< 
wiefiung  unb  »efeftigung  organtfdjer  Pigmente  für  SWobefarben  in 
ber  Drucf;  unb  gärbefunfl  oerwenbet. 

9hir  t^eitweife  ba8  fcfywefelfaure  ober  faljfaure  SWanganojrpbul 
bura)  ^Öfeijucfer  jerfe$t,  j.  SÖ,  */3  wirb  eiu  effig  fcfywefelfaured  ober 
effig-faljfaure*  3)?anganorobiilfal$  erhalten  welc^ed  $ur  (Erzeugung 
oerfcfyiebener  braunen  fcijhefarben  Nuancen  oerwenbet  wirb. 

H.  Pte  tBisnmtljfaljt. 

2>ie  2Öi$mut£fa($e  gewahren  in  ber  £rucf*  unb  gdrbefitufr  83a» 
fen  für  organifcfye  Pigmente,  mit  welken  fie  mannigfaltige  9E)?obefar* 
ben  ja  erzeugen  fd£ig  )lnb.  2>en  effigfauren  X^onerbebeijen  jugefejjt, 
werben  mit  bem  Pigmente  beö&rappö  rot£egarben--91uancen  erhalten, 
bie  einen  ©tidj  in'ö  (Sarmotjtn  (eigen. 

Üttit  0auer)lojf  ge£t  baö  SBiömut&metafl  in  $wei  Ojrpbattondfht* 
fen  über.  £>ie  niebrige  Djrobation  bübet  ein  2Bt$mut£orob  oon 
gelb  ober  braungelber  garbe,  weld)e$  au$  89,87  SBiSmutb  unb  10,13 
©auerjloff  befielt.  wirb  burd)  ©Ui&en  oon  S83idmut(,  fe&r  rein 
aber  er&alten,  wenn  baftfd)  falpeterfaureö  3Bi6mut$  oorjic^tig  geglüht 
wirb.  2)ie  jweite  £6&ere  Orpoation,  bj$  SEBiämutbfaperorpb,  wtU 
d)eS  aus  85,354  2Si$mut£  unb  14,466  ©auertfoff  bejle&t,  wirb  nad> 
©tromener  erhalten,  wenn  bafifri) falpeterfaured  SGBi^mut^ojrpb 
pöd)jt  fein  verrieben  unb  gefcfyldmmt  mit  einer  iluflöfung  oon  (££(or* 
natron  be^anbelt  wirb.  (53  itf  ein  buuMbrauneö  ^ufoer,  ba$  in  £ö£e* 
rer  Temperatur  in  Drnb  unb  öauerftojf  jerfegt  wirD,  mit  concentrirter 
@d)wefelfdure  fcfjwefelfaure«  @al$  unb  <3auerjtoff,  mit  @al$fdurc 
g£lorwi$mut$>  unb  Gjjfor  gibt. 
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2)d«  falpeterfaure  «Bi6mut$. 

2)a$  fafpeterf  aure  2Biamut$orob  bereifet  man  auf 
fofgenbe  SBeife:  3"  10  q>funb  ®afpererfdure  34  QJrab  S&aume,  welche 
mit  5  $fuub  SBaffer  oerbunnt  wirb,  werben  in  ganj  Meinen  Portionen 
nac^  unb  nad)  6'/2  9Pfun&  fein  geftofiened  3Biamut$  eingetragen/  wo* 
bei  eine  dußerjt  ^eftige  Stoaction  ftattjinbet.  2Cud  ber  gefättigten  2tuf-- 
Iofung  fließen  in  ber  Äalte  breifeitige  ^riamen  oon  weiter  garbe  an, 
welche  fe£r  fauer  fdjmecfen  unb  an  ber  £uft  begierig  3eucr)tigfeit  ab* 
forbiren.  2)ad  frpjtallifirre  fatpeterfaure  2Öiönuit&  betfe&t  aud  49,4 
Sßiamut^orob,  33,7  ^alpeterfäure  unb  16,8  äSBajfer.  Sa  lofi  ficr)  leicht 
in  wenig  SEBafier  auf,  wirb  aber  in  oielem  SBajJer  jerfefct;  gießt  man 
eine  Tluflofung  bejjelbcn  in  warnte*  Sßaffer,  fo  trennt  eö  ficfo  tu  ein 
unaurlöd!icf)e$  bajtfdjea  @al$  unb  in  ein  aufiö6\id)e&  faured  ©afj. 
€j[igfäure  »er&inoert  bie  3«friJ«ng,  wenn  baa  SBaffer  tamit  ange- 
feuert wirb.  SGBenn  ber  falpeterfouren  23t0mut$auflöfung  gepufferter 
©almiaf  jugefe^t  wirb,  fo  finOet  ebenfalls  feine  3<rft&uug  im  2Ba(fer 
fhtt;  aud)  Oummiwajfer  £ält  bie  3erfe(jung  ab.  X>ad  neutrale  fatpe* 
terfaure  SQBiamut^  i\t  unter  ben  $Bi6mut(>fal$en  baajenige,  wefdjea  am 
meijten  in  ber  £>rucf<  unb  gärbefunfl  21nwenbuug  füioet.  ©cfywefel» 
foitred  unb  faljfaurea  werben  nie,  wo£l  aber  effigfaured  2Biamut$ 
wwenbet. 

Dad  efftgfaure  SB3iamut$. 

SiefeSsaljoerbinbung  jtellt  man  ft$  für  ben  gärbegebrauct)  burcty 
3crfe(Mtng  M  fd)wefelfauren  2Öiömut^6  mittefjt  ejfigfaurem  $Mei  bar; 
ed  wirb  aber  aud)  erhalten,  wenn  fo^Ienfaureö  SÖidmut^  mit  Sffigfäure 
bigerirt  wirb.  Wlit  jtetd  oorwaltenber  (Sjfigfdure  wirb  tt  mit  tBaffer 
iufammengebra^t  nidjt  jerfefct. 

2>aa  fofctenfaurc  903iamiit&. 

£>ad  f  o  $  I  e  n  f  a  u  r  e  2B  i  a  m  u  t  f?  wirb  erhalten,  wenn  eö  mit* 
teljt  fo^lenfaurem  Äali  ou$  ber  fa!peterfauren  2Biamutr)auflofung  hie* 
bergefd)lagen  unb  audgefüßt  wirb.  Sa  befielt  aua  79,3  SSÖiamutJ  unb 
20,7  Äo^Ienfdure. 

I.  $)te  ^nttmtfnfo^e. 

Unter  ben  Antimon*  ober  ©piepglan jfaljen  eignen  ft cf> 
nur  baa  ejfigfaure  unb  weinfteinfaure  Antimon  afa  Söeijen  für  organi« 
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fcfje  Pigmente;  betbe  werben  burd)  unoollfommene*  HnttmonojrDb  mit 
ben  Touren  erhalten.  Dad  unooUfommene  Hntimonojrob  wirb  für  feie** 
fen  SJefruf  auf  fofgenbe  SBeife  bereitet :  «Keine*  eifenfreied  ro&ed  äiiti* 
mon,  ju  feinftem  f>«li»er  $er(io|ien ,  wirb  in  eine  trbene  nid)t  glajirte 
©cfjujfel  gegeben  nnb  auf  einem  33ecfeu  mit  glu&enben  Äo&fen  unter 
fortwd^reubem  Uinriibren  mit  einem  tönernen  $>feifenftiefe  fo  lange  in 
ber  ^)i^e  erraffen ,  bi'6  fein  &d)wefe[bampf  fiel)  me£r  audfd)eibet  ttnb 
ein  Jellgraued  9Moer  jurücf  bleibt,  welctyed  H-ttmonojrpDut  barjleüt. 

Sad  effigfaure  Hnttmon. 

9)? .in  erhalt  biefed  @al$,  wenn  fo  oiel  Mnttmonojrobur  in  einem 
&tnnernen  Äejfel  in  bejlillirtem  <£jfig  ober  (Sjfigfdure  unter  befldnbtgent 
Umrühren  mit  einem  (?ö($ernen  Spatel  fo  fange  gefoa>t  wirb,  bid  bie 
SJilffigfeit  mit  Orobul  oodfommen  gefdttigt  ijt,  $ur  ftraftaflifation  g?» 
bracht,  wirb  bie  äuflöfuiig  abgebunßer.  £>ad  effigfaure  Antimon  gibt 
mit  bem  Pigment  ber  (Eafalpinien  auf  baumwollene  ©ewebe  Jaltbate 
Sorben« 

Da  8  wein  jle  infa  ure  Änttmon. 

Daö  wet n  ftei n fa ure  Antimon  wirb  ermatten,  wenn  reine 
SBeinfteinfdure  in  i£rem  jwolffacbeu  ©ewiebte  SBajfer  in  einen  ©lad* 
folben  gegeben,  unb  f?alb  fo  oiet  Jintimonorobul  $ugefefct  wirb,  aß 
®dure  angewenbet  worben.  3m  Sanbbabe  bringt  man  bie  iD?afl*  hm 
hieben  unb  erhalt  eö  fo  lange  babei,  bid  baS  Öjrobut  ooWommen  auf» 
gelöft  ifh  SgiU  man  ed  in  Änjirallen  &aben,  fo  wirb  bie  Äuflofung  ab' 
gebunfiet.  Die  flntimonfalje  geben  mit  fcfywefehoafferfiofffauren  @al» 
jen  orange  unb  rot^e  9Weberfcf)ldge. 

K,  JKc  Uranfal)*. 

Unter  ben  Uranfaljen  fyat  man  bid  jejjt  nur  ba3  eijigfaure 
l|ran  im  3eugbrucfe  oerfucfyt,  welcrjed  mit  eifenblaufa  irem  flali  eine 
braune  garbe  barftellt.  3>ie  Uranfal$e  liefern  mit  bem  eifenblaufouren 
$ali  lebhaft  braune,  blutrote,  mit  ^>cf)wefeIwaiTerjtoft  *  flmmoniaf 
febwarje,  mit  ©cbwefelwajferjlQffdure  röt£licfj-gelbe,  unb  mit  ©allu*' 
befoft  d)oc  oUibefar  ben  e  9?ieoerfcf)fdge. 

£a$  ejfigfaure  Uranfafj  faun  bttref)  Huflöfen  bed  Uranoxobul^ 
bratd  in  (Sjfigldure  bargetfellt  werben,  ober  wenn  fctjwefelfaure  oW 
falpetcrfaure  Uranauflöfung  burd)  erfigfauree  8Mei  jerfefct  wirb. 


Digitized  by  Google 


157 

Unter  ben  2(rfen  fallen  fin&et  feie  arfenige  £  äure,  mei* 
per  ?irfentf  genannt;  häufige  vZjerwen&ung  in  ber  3eugbrucferei. 

fe£t  man  $uwei(en  ben  ejfigfaurrn  £t)t>nerben -9Rorbantd  weifen 
arfenif  &u,  um  fefled  bunfled  9?ot£  aud  Ärapp  gu  färben;  benü&t  ben* 
felben,  um  t)ö&ereOrpbaticn  ber (gtfenbei>n  gerbet  ju  fuhren;  gebraucht 
ifyn  $um  Sttieberfcfc lagen  fced  grünen  G^romorpbd  aud  ber  boppelctjrom« 
fauren  Äaliauflofnng;  bann  mit  ^tupferfaljen  »erbunben  jur  fytvot* 
brtngung  »an  Äurrer'd  ©rün  u.  b.  m. 

©erweise  flrfenif,  welcher  and  75,80  }lrfenif  unb  24,20 
g>auerf)off  beilegt,  bilbet  eine  glasartige,  weife,  etwad  gelblich  gefärbte 
Sttaffe,  bie  aber  mit  ber  3eit  beim  biegen  ber  Cuft  auögefejjt  gan&  weijj 
wirb.  €r  jnht  Gaffer  aud  ber  fuft  an,  erhalt  fic^  in  12  feilen  fle* 
benbem  unb  50  feilen  SBaffer  bei  15  ©rab  SKeaumur  aufgelegt 

M.  $Ht  Cl)wnt(al3e. 

£ie  d^romfal^e  werben  wir  bei  ben  unorganifdjeii  metal* 
(tfcf)en  garben  fennen  lernen. 

£>ie  ©olb^,  Platin*,  ©ilber--,  liefet-,  £itan--  unb 
onbere  SERetallwbinbungen  mit  ©duren  liefern  9J?ctallfül$e,  bie  für 
ben  gewöhnlichen  ©ebraud)  viel  &u  £od)  im  greife  lieben,  unb  ba-- 
fcer  in  ber  2)rucf  unb  gärbefunfl  nur  für  witfenfchaftliche  SJerfucfte 
benü&t  werben  fönueu. 


Gelinter  $ibf$nitt 

Zßon  ben  erbtgen  ©afjcn,  welche  in  ber  $)rucf*  unb 
gdrbcfunfl  aI8  23et$cn  $ur  Chtrtotcfhing  unb  33efe* 
jHgung  ber  organifc^en  Pigmente  fcerwenbet 

werben. 

Unter  allen  erb  igen  Salden  nehmen  nur  bie  ber  ibonerbe  in 
ber  £)rucf*  unb  gärberunft  eine  wichtige  Stelle  ein.  2)ie2l  tum  in-  ober 
Sfconerbenfalje  bilben  bie  23afen,  Weisen,  3SJ?orfcantd  aber  93or* 
bereitungdmittel  jur  grjeugiiiig  ber  achten  gelben  unb  rotten 
Sarben  mit  ben  abjeftio  gelbfarbenDen  ^pflanjenpigmenten  unb  Um 
ratzen  Sarbjlojfe  M  Ärappd  ;  auch  (lellen  fte  in  Söerbin&ung  mit  €t* 
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fenfaT&en  mit  benfelben  Pigmenten  bte  bauer^nfteften  olfoen  unb  brau- 
nen garbenabftufungen  bar,  unb  werben  Ijdufig  aucfc  in  ©efeüfdjaft 
anberer  9J?erallauflöfungen  in  @durrn  jur  £)ariiellung  manuicrjfaltiger 
abjefttoer  garbennuancen  »erwenbet. 

3u  ber  ®a)afwoUenfdrberet  i|t  ed  bertffauni  in  bec 
©eiben-,  baumwollen--  unb  Ceinenfdrberei  bie  effig-- 
faure  $$onerbe,  weldje  oorjugciweife  bie  geeigneten  f&ei^n  jur 
Buffdjiiefjung  tinb  Sßefefligung  Der  organifd)en  Pigmente  barbiete  it. 

£ie  ^onerbenbafid  »erbinbet  fict)  mit  ber  vegctabi(tfci;cn  Safer 
fo  innig  unb  fejt,  bafj  bamit  impräguirte  ober  gebrucfte  baumwollene 
3euge,  felbfl  burd)  Monate  langeö  (Eingängen  in  fliejjenbeö  2Sa)Ter, 
nicr)td  baoon  fahren  taften,  unb  gefärbte  Stoffe,  wenn  bie  garben  fcura) 
Tanged  Sragen,  wieberfcoIteS  2Bafd)en ,  Ginwirfung  ber  C'uft  unb  ber 
<£onnenjf  rollen  ganj  oerbleidjt  finb,  ober  burcr)  ©duren  unb  nadj^e* 
rige  a3e£anblung  in  (S&lorbäber  $erjlört  werben,  burd)  neues  färben 
in  einem  angemeffenen  gärbebabe  jtet$  nod)  2lnjie^ung  gegen  bie  ^P*ig* 
mente  äußert;  tiefe  7ln$ie(>ung  jeigt  fid)  um  fo  flärfer,  je  concentrirter 
bie  ^onerbenbafiS  in  ?lnwenbung  gebracht  würbe. 

X)ie  $()onerbenbei$en ,  JÖafen  ober  «Oforbante,  welche  in  ber 
2)rucf-  unb  gärbefunft  angewenbet  werben,  jtub  folgenbe: 

A.  £>ie  falpeterfaure  Sfconerbc. 

B.  2>ie  fa  l$f  au  re  $£onerbe. 

C.  &  ie  fcfjwefelfaure  $£onerbe  unb  ber  3Iaun< 

D.  £ie  effigfaure  unb  fcoljeffigfaure  fc&onerbe. 
£.  £ie  we  in  frei  n  f a u  r  e  $$onerbe. 

F.  Die  arfentffaure  $£onerbe. 

G.  Sie  £a  Ii  tjonerbe. 

A.  Von  *tr  folpettrfanren  tyonttUi 

Die  falpeterfaure  £(onerbe  fann  auf  $wei  oerfcfjiebenen 
SÖegen  bargeflellt  werben :  (Einmal  burd)  unmittelbare^  2liuflöfen  frifd) 
gefällter  S^onerbe,  inbem  biefe  in  falpeterfaure  biß  (um  ©ätfigungd-- 
puufte  bigerirt  w;rb.  grtfc^  gefällte  &&onerbe  (^onerüni&nbrat)  wirb 
bereitet,  wenn  in  ?{launauflöfung  fo  oiel  9>ottafd)enlauge  gebracht  wirb, 
ald  jid)  nod)  ein  weißer  Sttieberfcrjlag  fällt,  ben  man  nad)fc)er  mit  Rei- 
fem SGBaffer  auSfußt.  Da$  anbere  «fl?al,  burd)  3<rfefrung  fce*  Waund 
mit  falpeterfaurem  93fei,  jebeö  für  fict)  in  gleiten  feilen  Saffer  auf* 
gelöfr,  bann  beibe  Tluflofungeri  jufammengego(fen/  einige  Seit  nmge* 
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ritjrt  unb  jtltrirt  wirb.  Die  fröre  gltijTigfeit  (teilt  bie  faTpeterfaure 
$£©nerbe  »on  15  ©rab  93a  ume'  ^tarfe  bar,  wogegen  ber  weiße  9We* 
berfcfylag  fcfjwefelfaured  9Mei  ijr.  3«r  »ollfommenen  3«rf^ung  erfor* 
bern  ober  100  Steile  Wattn  106  Steile  frpftalliftrteS  falpeterfaured 
»(ei.  £>urcfo  Mbatnpfen  fann  bie  falpeterfaure  fcfconerbe  nur  &ö<frfi 
fdjwierig  in  flrablenförmig  gruppieren  Arpjiallen  Dargeflellt  werben, 
bie  an  ber  Cuft  gerflteßen. 

B.  Von  ber  fnljfouren  Crjanerbe. 

Die  faljfaure  £r)onerbe  bereitet  man  buret)  unmittelbare 
?lufI6fuug,  tnbem  in  1  $funb  12  2ot§  @al$faure  22  ©rab  Sbaume' 
bad  frifcf)  gefällte  Sfconerbefcnbrat  oon  3  9>funb  »laun  in  einem 
©ladfolben  in  ber  Sßdrme  bttref)  Digeriren  anfgeloji  wirb,  gtir  ben 
Gebrauch  in  ben  Äattunbriicfereien  ftellt  man  |te  gewöt)nlicf)  burd)  3er* 
feßung  bar,  tnbem  im  Sßtnter  42  <pfunb  Tllaun  uub  72  ^>funb  &od)fai$ 
tu  192*)>fuiio  23afl*er  foa)enb  aufgrlöjt  unb  bie  Tlufldfnng  ber  groftfdlte 
auSgefejjt  wirb/  woburd)  bad  gebildete  ©lauberfal*  <iudfrt>flatliftrt  unb 
bann  Die  abgegebene  gltiiTigfeit  bie  liquioe  fal$faure  $£onerbe  bar» 
tfellt.  3n  ber  SBärme  verbündet  liefert  ed  eine  £aljmafle,  welche  an 
ber  Stift  föneU  jerfliept.  lin  ber  Cuft  freiwillig  »erbunitet,  erhielt 
Söouöborf  Anfalle,  weldje  44,7  ^rojent  SGBajfer  enthalten. 

D.  Dan  ber  fdjroefelfaiiren  ^jjonerbe  nnb  brm  $laurt. 

Die  reine  fd)wefelfaure£b°"*rbe,  welche  Übrigend  feinen 
befonbern  wefentlicfyen  ©egenjtanb  in  ber  Drttcf;  uno  garbefunji  aud» 
mad)t,  weil  fte  oortr)eiIr)after  burd)  ben  2llaun  vertreten  wirb,  erhalt 
man ,  wenn  frifer)  gefdllted  % bonerbe&pbrat  bei  einer  Temperatur  uon 
80  ©rab  SReaumitr  mit  2  Steilen  SBaffer  oeroiinnter  concentrirter 
@d)Wefelfdure  attfgelojt  wirb.  Die  fTltrirte  glujfigfeit  bampft  man  jrarf 
ein,  wonad)  in  ber  Aalte  Ärpjtalle  iu  bümien  3Mdttd)en  anfcfyiefjen, 
welcbe  in  150  Steilen  &d)ivefelfäure  64  £r)eile  Sfconerbe  ei\tt}alttnf  in 
SBajfer  Uid)t  lööltd)  fmb  uub  fauer  reagiren. 

gabriftndfjig  wirb  bie  fcfjwefelfattre  Styotterbe  in  ben  ©crjwefef* 
fdurefabrifen  nad)  Dum  ad  auf  folgenbe  2lrt  bereitet:  0)?an  calcinirt 
von  Äalf  unb  Sifenornb  moglidjft  freien  Sr)on  in  einem  SHeoerberir- 
efen,  um  i£n  poröd  jit  machen,  jebod)  niddt  fo  ftarf,  bafj  ein  3«fant- 
menftutern  erfolgen  fönnte,  puloeriftrt  tf?n  fein  unb  bringt  bad  ^ulver 
tu  einen  gemauerten  $ej}älter,  welcher  mit  einem  ©ewölbe  uberfpannt 
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ijt  unb  über  welchen  ber  Jeige  Stauch  be$  (Ealcinirofenö  flreic^f,  mit 
ber  ©cfjwefelfdure  jufammen.  Auf  100  9>funb  gepulverten  %^on  wer- 
ben 45  Steile  @chwefelfdure  von  45  ©rab  Raunte'  aud  Den  3Meifam* 
inern  genommen.  Die  ©djwefelfdure  (aßt  man  unter  bejldnbigem  Um* 
rühren  mehrere  Soge  auf  ben$£on  wirfen,  bid  ein  gleichförmiger  83rei 
entfielt,  ben  man  $erouönimmt,  mehrere  SEttonate  £inburch  an  einem 
warmen  Orte  liegen  Idfjt  unb  bann  mit  Reifem  SBafler  auslaugt,  auf 
ben  gehörigen  «punft  einbampft  unb  frpftalliftren  lagt. 

£)ie  fo  in  ben  Jpanbel  gebrachte  fchmefelfaure  $£onerbe  enthält 
in  i£rer  3»fanimenfe£ung  fein  Äali,  wie  ber  gewöhnliche  Alaun,  Da* 
gegen  einen  bebeutenben  Überfluß  an  ©djwefelfdure.  ©ie  itf  fe£r  £o* 
groffopifd)  unb  fommt  in  $rfiir$ung  tyre«  S$onerbenget)altS  oerfd)ie* 
ben,  nicht  bloß  im  Allgemeinen  oor,  fonbern  ed  finben  felbfi  oft  Unter' 
fchiebe  bei  bem  3n(a(te  eine*  unb  bejfelben  gaffed  fratt.  £>iefer  unre* 
gelmdfiige  (Behalt  an  $£onerbe,  anbernt^eild  auch  Der  gdnjliche  9D?an* 
gel  an  Sali,  ijl  ein  grojjed  Jpinberniß  ihrer  oort^eil^aften  Anwenbung 
in  bem  3tugbrucfe  $ur  Darflellung  ber  effigfauren  SJonerbe,  weil  ba* 
burch  Ietc^r  un$uoerläjjige  unb  ungleichförmige  SRefultate  entfielen  fön* 
nen,  welche*  beim  gewöhnliche«  Alaun  utemald  Der  gall  ijt.  £>ie  Ab* 
wefenjeit  oon  jtali  bewirft  bei  ber  3erfe£ung  ber  fchwefelfauren  %1)Qiv 
erbe  burch  SMeijucfer  ober  $of$effigfaumi  Äalf,  Dafj  ber  ejfigfauren 
S^onerbe  bie  gehörige  SDfenge  effigfaured  Äali  ermangelt ,  welche  bei 
ber  2)rucfbafi$  erforDerlich  wirb;  bamit  fie  fich  nicht  fo  fctynell  $erfefcni 
unb  auätroefnen  fann. 

tiefer  Urfachen  wegen  if!  man  in  ben  äattunbruefereien,  in  wel* 
cfjen  bie  fchwefelfaure  S(;onerbe  anfänglich  mit  großem  (Sclat  empföh- 
le« würbe,  balb  wieber  auf  ben  Alaun  $urücfgefommen,  unb  gan$  ber* 
felbe  gall  trat  auch  beim  i'eiraen  be«  ^apierd  ein,  iveil  bie  fcfcwefel- 
faure  $boneroe  °&ne  Äaligtjalt  bem  Rapiere,  welches  Damit  be^anbelt 
wirb,  bie  üble  (Sigenfd)ö(t  erteilt,  geucr/tigfeit  an&ujiehen  unb  über* 
bieg  auch  noch  bie  hölzernen  ©efdße  Durch  bie  freie  ^djwefelfdure  ju 
fejr  angegriffen  werDen. 

3um  2lnfieben  in  ber  ©chafwotlenfdrberei  in  ©efeDfchaft  mit 
SEBeinpein  t|t  bie  fchwefeifaure  S^onerbe,  ihre*  reichlichen  $b«>nerben* 
gemalte*  wegen ,  wenn  fie  nicht  gar  &u  fauer  itf ,  übrigen«  Dem  Alaun 
oor^u^ie^en,  auch  jinDet  berfelbe  gall  in  ber  ©eibenfdrberet  jiatt,  wo 
bie  garben  feuriger  ald  burch  Alaun  erzeugt  werben. 
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£a$  93er$dltnifl  jum  Aufleben  ber  ec&afwolle  tjl  200  ©eipic&td- 
t$etle  fc&wefelfaure  S&onerbe  $u  120  ©eioicfotöt&eifcn  ©cinflein. 

3n  ben  ttfubern ,  wo  bie  f<frwefelfaure  SL^onerCe  Jäujig  im  ©ro 
fjett  in  ben  @d)wefelfdurefabrtren  bereifet  wirb,  fe&t  man  berfelben  je&t 
meijl  fcf>on  beim  Auslaugen  bie  angemejfene  SÄenge  Sali  $u,  um  fie  auf 
gewojnlidjen  Alaun  $u  perarbeiten. 

2>er  gewöhnliche  Alaun,  eine  «Berbinbung  von  0t&wefel 
faure,  $£olierbe  unb  Äali,  erleibet  in  ber  Drurf--  unb  gärbefuujt  bie 
audgebe^ntejle  Anwcnbung  a(6  &ei&mitrri,  wo  er  entweber  für  (tri) 
•frer  al$  neutraler  Alaun  benu£t,  ober  burd)  3*rfe£ung  mit  effigfauren 
Taljen  ald  effigfaureS&onerbe  bargeflellt,  ocrwrnbet  wirb.  £er  Alaun 
erfd)eint  unter  Pier  oerfdjiebenen  ÖTejtalten :  a)  al*  gewöhnlicher  im 
£önbel  porfommenber  Äalialaun  mit  freier  eäure;  b)  ald  neutraler 
ober  fubifd>er  Alaun ;  c)  ald  Sttatronalaun,  uuD  enblid)  d)  alt  hm-- 
moniafalaun. 

a)  £)er  gewöhnliche  Alaun,  Äaliafaun,  femmt  in  ber  dläfye 
bort  ©ulfanen,  oor$uglidE)  $u  ©olfatara,  Catolfa  bei  (Iivita'93eccr>i'a 
unb  ju  q>iombino  in  ber  Statur  fctyon  gebilbetoor,  wo  bie  kämpfe 
pon  fcfcwefeliger  edure  auf  Sfconerbe  unb  Sali  ent£altenbe  ©e* 
(leine  ober  Caoa  wirren,  unb  burt^  bie  Abforption  oon  (gauerftoff 
aud  ber  Atniofp$dr«  ber  Alaun  gebilbet  wirb.  Äüntflid)  flellt 
man  ben  Alaun  >  ipie  er  im  Jpanbel  oorfommt,  in  allen  Säubern 
aue*  bem  fd)Wefel$altigen  Alaunfrein  (Alauner $)  unb  Alaunf^ie« 
fer  burd)  «Höften,  bann  Aüdfcfcen  au  bie  Cuft  unb  nach$erigc3 
2lu$laugen  unb  Ärpflaüifiren  bar. 

£>er  gewöhnliche  Alaun  befielt  in  einer  3ufammcnfe&uug  aud 

86.15  fchwefeljaurer  fcfcjonerbe,  18,89  fchwefelfaurem  Äali  unb 

46.16  SBaffer.  (Jr  enthalt  in  Dielen  gällen  etmad  wenige*  gifen, 
wooon  jebod)  ber  Alaun  oon  ^atolfa  in  SBaffer  gelöft  unb  ber 
ungarifd)e  oon  SRunfacö  frei  ijt.  X>ie  Ärpftalle  beö  Alaund  futp 
regelmäßige  Dctaeber  mit  abgejtumpften  (Scfen  $  fie  erforbern 
187,  $t)eile  falte*  SBBajfer  jur  Auflöfuiig;  oon  focfjenbem  SEBaffer 
ftnb  3/4  tfyalt  b<6  @ewid)te0  hinmdjenb  fie  aufeulöfeu.  £>er 
Alaun  reagirt  fduer  unb  wirft  auffallenb  einer  ®äure  ähnlich, 
fdjmecft  fuß  unb  jufammenjiefjenb,  oerwittert  an  ber  Puft  ein 
wenig  $  beim  Srfjijjen  fd)mil$t  er  in  feinem  ÄrnjtaUifationdwaflVr 
Unb  ba$  gefchmoljene  @al§  gibt,  bei  fortgefe&tem  (Sr^i^en,  2Baf* 
fer  ab,  wirb  ääbflujftg,  fc&.iumt  ftarf  auf  unb  ^ir  terläjjt  cnblict) 
i.  J  l 
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eine  porofe  9D?aj]e,  bie  unter  bem  Manien  gebrannter2llöun 
befaunt  ijh 

2>a$  #ßfali  unb  Ätjnatron  fd)tagen  auö  ber  TtfauuaufTöfun^ 
bie  $£onerbe  al$  ££ouerbe&»brat  nieber,  welcrjed  bnrd)  einen  Uber* 
fa)ufi  barin  aufgelotf  wirb.  'ityantntentaf  fällt  ebenfalls  bie£&on= 
erbe,  o&ne  fie  im  Überfluß  $ugefefct  wieber  auftulöfen.  Senn 
Ut'  t>r<i  ^Italien  nid)t  in  folct>er  üttenge  jugefefct  werben,  cajj  bie 
©djwefelfäure  iieutralijirt  wirb,  fo  i\t  ber  9?iebrrfd)lag  ein  ba(i> 
fcfyefl  &a($  (brittelfcijwefelfaurcö  &(>onerbefali). 

£)urd)  bie  fo^lrnfauren  2l(fa(ien  wirb  bie  £f?onerbe  in  Oejlalt 
einer  ©äderte  niebergefcfylagen ,  weil  bie  &ol?lenfäure  fid)  nid)t 
mit  berfelben  wbinbet,  aud)  löfr  ein  Überlauf*  berfelben  ben 
91ieberfd)lag  nidjt  wieber  auf.  Äalfwaifer  jerfefct  ben  2llauuj  bie 
X&onerbe  fällt  nieber  uub  eö  bilbet  fid)  fdjwefelfaurer  Äalf. 

2)a  bie  Öegenwart  oon  (Sifen  im  #!aun  ber  (Erzeugung  feftoner 
rotten  uub  gelben  garbeu  f)iiiber(id)  ijl,  fo  prüft  man  einen  nid)t 
al$  rein  anerfamtten  2llaun  vor  ferner  2tnwenbung  mit  eifenblau 
faurer  Äaliauflöfuug;  bläut  fid)  bie  2llaunauflöfung  burd)  #in* 
iubringung  einiger  tropfen  etfenblaufaurer  Äaliauflöfuug  ni<t)t 
fdgleid),  fonbern  er|"r  naefy  2—3  £>tunben,  fo  ijt  biefed  ein  3^ 
d)en,  baß  er  brauchbar  ijl ;  erfolgt  nad)  24  £tunben  feine  gMduung, 
fo  tjr  er  gauj  ootlfommen  eifenfrei. 

(Sin  &weifmäfHged  53 erfahren,  eifen^altigen  Platin  im  ©ropen 
&u  reinigen ,  f>at  Jp  e  m  p  e  l  angegeben ,  meldjeö  im  wiecerfcolien 
?luflöfen  beö  gewöhnlichen  2llaunö  in  wenig  fiebeubem  Siegen« 
wajfer  uub  nacMerigem  äbrü&ren  biefer  äuflöfung  biö  juiu  gän^ 
liefen  (Srfalten  befielt.  2>ad  baburd)  erhaltene  2llaunmej>l  wirb 
m  einem  £öl$ernen,  burcr;  etwa«  JÖaumwoUe  lafen  »erjlopfte« 
Ztid)Ut  burd)  Aufguß  einer  falten  gefättigteu  iluflöfung  von  rei« 
«lern  Maun  forgfaiug  uub  fo  lange  auögefüfjt>  b.  oon  ber 
Mutterlauge  befreit,  bi$  ed  ftd)  bei  ber  ^>rtifiiiig  mit  eifenblau- 
faurem  Äali  rein  jeigt.  9? einer  eifenfreier  Waun  fann  aud)  aufl 
größern  <fyemifd)en  gabrtfen  $u  billigen  greifen  belogen  werben. 

X)er  römif(i)e  fllauu,  welker  ej>ebem  in  bergdrberei  m* 
jugeweife  fe£r  gefcfyä&t  würbe,  ttf  mit  einem  jarten,  rotfce*  Siffö' 
ornb  eut^aitenben  ©taube  gemengt.  3«  SBajfer  aufgelöjt  fe&t 
ftei)  biefer  <£taub  al*5  unauflöölidjea  ^uloer  ju  Sboben.  2>erinmi' 
faefer  2llamt  ijt  oon  wr$üglid)er  Oualität,  weil  er  ganj  eifen* 
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frei  ift.  Übrigen«  erfefct  jeber  anbere  eifenfreie  Wann  beibe  Sor- 
ten beim  SRot$<  unb  ©elbfdrben  ootlfommen. 

b)  ©er  neutrale  Äaltalaun,  auct)  f u b i f cf> e r  31  lau  n  ge» 
nannt,  wirb  erhalten,  wenn  man  gu  einer  ttufiöfung  be6  gewöhn* 
lict)eu  Älaun*  fo  lange  fofcfenfaure*  Ädli  jufe&t,  bifl  ficr)  £$on< 
erbefrobrat  anfdngt  nieberjtifctjlagen.  ©ur<r>  ©erbunflen  berSIuf« 
ftgfeit  frojraHifirt  tin  <£al$,  welct)e*  nod)  einmal  fo  oiet  fcr)wefel* 
faureo  Äali,  ald  ber  gewöbnlicrjr  statin,  tntyäit. 

©er  neutrale  $(ann  wirb  in  ber  ©rucf  *  nnb  gdrbcfunft  tt)ei(d 
für  fid)  ald  &ei$mitre(  gebraucht ,  t&eilo  jur  Bereitung  ber  ejftg* 
fdurert  tjonerbe  bnrd)  Serfejjtfng  mit  ejfig,faufen  Calden,  um 
biefelben  rea^t  t$onerbereia>  ju  erzeugen,  oerwenbet;  <Sr  erweift 
flct)  oorjfig(icr)er  af*  ber  gewöhnliche  Älaun,  ber  feiner  fauren 
SKeaction  wegen  r)dufig  bie  garbentöne  dnbert,  unb  bie  Sr)oitfrbe 
weniger  leicht  abgibt,  aurr)  burd)  greiwerben  t>on®cr)wefelfdure  in 
golge  ber  Abgabe  oon  $r)onerbe  auf  bie  (Struftur  ber  Safer  nact)« 
tjeilig  eiriwirfen  fann.  ©a  bie  neutrale  3(aunaufföfuttg  ben  Über* 
fdjup  an  £$onerbe  ungemein.  teidjt  an  bie  »egetabilifdje  Safer  ab- 
tritt, fo  flellt  ft^  eine  gute  SBaflo*  för  bie  ©arjWlung  ber  rotten 
unb  gelben  Sarben  mit  ben  organiföen  rot&»  unb  geibfarbenben 
Pigmenten  bat. 

c)  ©er  Sftatronafaun,  welker  in  ben  meinen  €igenf<t)afien  bem 
Äaliafaun  ganj  dr)nlicr)  unb  fiir  atfe 3nwenbungen  eben  fo  brauch- 
bar/ ald  biefer  ift,  befreit  aud  11,20  SJonerbe,  6,81  Patron, 
34,95  ©cftwefelfdure  unb  47,05  SBdffer,  ober  37,40  f<t)Wefe(* 
faure  $r)onerbe,  15,6  f<r)wefelfaured  Patron  unb  40,0  SBajfer. 
©ie  ärnjlallebe*  Matrohalaun«  oerwittern  fer)r  ftarf  anberCuft 
unb  lofen  fict)  in  feinem  boppelteu  @ewict)te  ©affer  auf.  9ieu* 
traf  er  Sftatronataun  wirb  erhalten,  wenn  auf  biefelbe 
S&eife,  wie  beim  neutralen  Äalialaun  gezeigt  würbe,  in  bie  Auf- 
lösung fc^lenfaured  Patron  gebracht  wirb. 

d)  ©er  U  nt  m  o  n  i  a  f  a  1  a  u  n  wirb  burcr)  93ermif<r)en  einer  Auf- 
lösung »ort  fcr)wefe(faurer  $fr)onetbe  mit  f$wefe(faurem  Ammo- 
niaf  erhalten.  <?r  befi&t  ganj  bie  ÄrofiaUg<|lalt ,  bie  Hufltflty* 
feit  unb  bie  meifien  anbern  Sigenfdjaften ,  wie  ber  Äalialaun, 
unb  untertreibet  ftcr)  nur  babur<$,  baß  Sali  ober  Half  2mmo- 
ntaf  baraud  frei  machen,  unb  baf  er  beim  <$(u$en  reine  ££on* 
erbe  r)interldfjt. 

Ii* 
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Stet  ammotiiafalaun  beilegt  au*  11,31  S^onerbe,  3,30  3im 
meniaf,  53,33  ©c&wefelfäure,  49,56  Sajfer,  ober  14,59  fdjwf- 
felfaured  2lmmouiumojrnb ,  87,83  fcftwefelfaure  S&onerbe  itnt» 
47,59  SBafjVf-  'Änn  f"r  fe"  weiften  93ermenbungen  oenÄali- 
olaun  vertreten.  3n  granfreid)  werben  in  ben  2llaunfabrif«i 
r)äu{id  ?(mmoniüfalfal$e  oerwenbet;  aud)  ber  in  2>emfd)lani>  all 
gemein  gebräuchliche  Kalialaun  entölt  juweilen  einen  ItyilM 
Äali  burd)  ämmoniuraojrpb  »ertreten,  ba  wo  man  ber  tfaugewn 
fcrjwefelfaurer  ${>onerbe  gefaulten  Urin  utfefct. 

D.  Von  brr  tffigfourfit  nnb  Ijuljcfligfatittn  Ratterte. 

T>it  effigfauren  unb  fcoljeffigfaure n  $  &  o  n  e  r  b  e  ti- 
bi nbungen  btlt-cn  in  ben  £attun<  unb  ?eineubrucfereien  bie  toid)^ 
(Jen  fcafen,  »eijen,  9J?orbant«  obi»r2lnfä£e  für  Die  Darftellnngb«^ 
ben, rotten  unb  aud)  »ieler  onbern  gemifebten  garben.  gür  reine,  lebhafte 
gelbe  unb  rot&e  garben  ijt  jur  £>arjlellung  ber  effigfauren  SJwurtt 
mittel jt  3erfe$ung  eine*  hierfür  geeigneten  e|Tigfaureii@alse$einl)urtf) 
aud  ganfl  etfenfreier  2llaun  erforberlicfc. 

Steine  ejfigfoure  Sljonerbe,  weldje  frei  oon  jeber  anbern  ißeü 
miftfcting  ijt,  ober  feiten  'Jluwenbung  im  3eugbrucfe  ftnbet,  wiro  er^al* 
fen,  wenn  fiifd)  gefäHteö  Sfconerbefcnbrat  mehrere  £<ige  ober  fo  lang« 
mit  fcjfaf««"  i"  »«rufrunfl  gelajfen  wirb,  bid  bie^äure  Damit  jt» 
f4t(igt  ifh  £>ie  glüffigfeit  barf  nietjt  erwärmt  werben,  weil  fonjt  <5|T*S- 
faiire  entweiht  unb  bafifdje  $l)onerbe  gefällt  wirb,  bie  pd)  jeooö)  'B 
ber  Äälte  wieber  auflöjt.  fcei  freiwilligem  SBerbunflen  fd)ie|jt  au$  ^ 
fer  21uflöfung  ein  ®alj  in  burcrjfidjtigen  oierfeitigen  9>riSmen  an,  uwl» 
d)e«  du  ber  Cuft  jerflie&t  unb  auö  64,49  «ffigfdure,  23,37  tywerfc 
unb  11,69  Sojfer  betfe&t. 

3n  liquiber  ©ertali  fann  man  reine  effigfaure  $$oner&e  au<4 
buret  £aufd)»erwanbtfd)aft  barfteOen,  wenn  100  S&eile  reine  fdjwf'1' 
fanre  fc^ouerfce  (als  wafferfrei  gebaut)  tnrt  115  feilen  »leijutfer  jer* 
fefcf,  ober,  wenn  in  115  Seifen  einer  tfnflöfung  oen  fc&wefelfauret 
S^oner&e,  welche  beim  ^iebepunfte  eine  £>id)tigfeit  oon  86 
SBaume'  jeigt,  eine  ?(ufl»fung  »on  100  Steilen  aMeijucfer  in  80 
len  SBaffer  fluttet,  woburcr;  reine  ejfigfanre  fcjwnerbeauflefuna. 
15—16  ©rab  fcaum*'  erhalten  wirb. 

gür  ben  25rucf*  unb  gdrbegebratt*  wirb  bie  effigfflHW-'S^' 
erbe  »eber  rein,  nod?  ganj  neutral,  b.  j>.  frei  oon  bafifä 
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faurer  $£)onerbe,  fchwefe(faurem  &a(i,  Patron  ober  Xmiuoniafv  b<6mei« 
len  auef)  effigfaurem  Äali,  9?atrou  oberämmoniaf  oermifcht/  bereist.  @ie 
wirb  in  ben  oerfchiebenen  &rucffabrifVn  auf  mannid)fa(tige  2trr,  burd) 
mejr  ober  weniger  relative  Berfefcuug  bed  2llaun$  bargefrellt,  balb  für 
fid)  allein,  balb  aud)  mit  anbern  ®a($en  verbunben,  für  bie  verfeueren 
geeigneten  3wecfe  vermenbet.  Zit  efftgfaure  $(>onerce  segnet  fid>  burch 
fofgenbe  gut  charafteritfifche  Sigenfdjaften  aud; 

a)  @ie  enthält  einen  viel  größern  (Behalt  an  Stjonerbe  a($  bie  fd)we« 
fei--,  falpeter-  unb  fa(&faure  $f>onerb*,  unb  in  ben  nieijten  fällen 
bafifd)  fcfcwefelfaurc  $£onerbe  eingemifcht,  meiere  eben  fo  gut 
a(S  $afi$  bient,  wie  bie  reine  ejfigfaure  ?t)onerb.e. 

b)  3hr*  gjfjgfdure  r>äfe  fie  (oefer  gebuuben,  ba&er  bie  relative  3er- 
fe£ung  mit  ber  Safer  (eicf)ter  vor  fict>  geben  unb  um  fo  leid)ter 
baftfeh  ejTigfaure  Sbonerbe  banjit  in  innige  uub  fefre  ©erbinbung 
treten  fonn. 

c)  ®je  beftjjt  $u  ben  meinen  organifch  rott)*  unb  gelbfdrbenben  ^ig» 
menten  eine  fej>r  ftarfe  Affinität;  bie  93erwanbtfchaft  i^rer  iöafifl 
tjt  flärfer  $u  ber  9>flan$enfafer  unb  ben  Pigmenten,  a($  jur 
^dure,  benn  wenn  fte  mit  biefen  in  Berührung  gebracht  wirb, 
fo  wirb  bie  @dure  jum  größten  S&eile  aufgetrieben  unD  ber  gar* 
bejrojf  tritt  mit  ber  erbigen  ©afio",  welche  einen  proportionalen 
ganj  geringen  2lutbeil  «Saure  $urücf£dlt,  in  SJerbiubung  uub  er* 
jeugt  bad  $>bdnomen  ber  garbe. 

d)  3!>re  gigenfdjaft/  fia)  nietet  ju  frpfiallifiren,  fe(jt  fie  in  ben  ®tanb, 
in  beträchtlicher  \9?enge  mit  ber  gafer  ber  Baumwolle  unb  bem 
Ceiuen  in  «Berbinbung  $u  treten,  auch  wirb  fie  mit  ben  33er* 
bicfungdmitteln,  beren  man  (ich  jum  £>ruefen  bebient,  biefer  (Si-- 
genfd)aft  $u  golge,  weber  frummlid)  noch  gerinnbar,  unb  (aßt  fid) 
fotvo&l  mit  ben  gormen  ald  im  »perrotin-  unb  SBaljenbrucf  (eicht 
arbeiten.  &etm  3Drucfen  muß  $u  fchnetled  unb  grelleö  ?(btrocfnen 
»ermieben  werben  unb  bie  gebruefte  SGBaare  gleich  nöc*)  bem  Hb* 
troefnrn  ber  Sinwirfuug  atmofp£drifd)er  Cuft  au$gefe£t  werben, 
bamit  ein  Sfceil  ber  (Sifigfaure  entweichen  uub  bafifd)  effigfaure 
S^ouerbe  fid)  mit  ber  gafer  auf'd  3niHg|le  uub  feft  oerbjnben 
fann.  %m  ipanboruefe  i\t  barauf  gtt  fejen,  baß  ber  Arbeiter  bie 
gebruefte  SÖaare  wetyrenb  bem  "2Ifte  beä  ?lbtrocfnend  nicht  in  bie 
9?dbe  greller  Ofenhi&e  bringt,  weit  fünft,  befonfcerd  bei  ftarfen 
Söobenmuflern ,  nach  bem  gdrben  bie  garbeu  fa>I,  mager,  abge* 
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riffelt  unb  fchäbig  erfcheinen,  auch  wenn  bie  effigfaure  %  Jonerbe 
noch  unjerfe&ten  Hiamx  enthalt,  bie  ^flanjenfafer  burd)  bie  frei 
werbenbe  @chwefelfäure  alterirt  unb  jerftört  wirb. 

e)  0ie  oerbinbet  fich  leidet  mit  vielen  anbern  @al$oerbinbungeii, 
ojne  jerfe^t  $u  werben,  nnb  bilbet  bamit  $ei$en  für  bieDarftel» 
lung  mann  ichfaltiger  j$arbenabffufungen. 

O  Sffigfaure  fcjonerbe  foü*  mon  fich  nicht  in  ju  großem  «Oorrat^ 
bereiten  uub  &u  alt  werben  loffen ,  weil  (ich  mit  ber  3eit  bafifc^ 
effigfaure  $Jonerbe  barauö  nieberfd)ldgt  unb  bie  83ei$e  baburd) 
entfräftet  wirb,  Sin  folcher  9?ieberfd)lag  erfolgt  felbjl  unter  21fc 
fperrung  ber  Cuft  uub  um  fo  reichlicher ,  je  concentrirter  bie  2(uf* 
föfung  ift.  $>er  gefällte  Sflieberfchlag  tji  in  ©affer  unauflöslich 
unb  löft  fid)  felb|t  in  CSffigfäure  nicht  merflich  auf. 

g)  2>ie  3»fä&e/  welche  man  bei  ber  Bereitung  ber  effigfauren  SJon* 
erbe  in  Ttnwenbung  bringt,  ndmlid)  @rünfpan,  Patron,  Stein-- 
ober  Äochfal$,  Salpeter,  weißer  2lrfenif,  Salmiaf,  3»nnfalj  u.f.  ir. 
vergalten  fleh  nicht  nu$*  unb  wirfungölod,  inbem  eine  jwecfge-- 
maße  9Ritanwenbung  berfeiben  tjeild  effigfaureö  Äupfer,  falj* 
f$ure  S&ouerbe,  arfeniffaure  fcjonerbe,  tjeild  eine  äbjttftnpfuiig 
ber  ©djwefelfäure  bilben ,  einige  auch  bie  fcogroffopifay  Sigen» 
f<haft  vermehren  unb  (ich  ba&er  bei  »erfchiebenen  Arbeiten  im 
3eugbrucfe  uufcbringenb  erwiifen. 

h)  SGBenn  bie  effigfaure  $f>onerbe  erwärmt  wirb,  fofinbet  eine  feilte 
^erfeßupg  jtatt,  unb  eö  bilbet  (ich  ein  meißer  9}ieberfd)lag,  ber 
feine  reine  SJonerbe,  fouberu  bafifd)  fd)wefe(faure  SJonerbe  ifi, 
welche  bein?  (Erfalten  in  ber  fauren  effigfauren  fc&onerbe  itueber 
aufgeloil  wirb.  2>ie  gällung  i\1  um  fo  beträchtlicher,  je  mejr 
fchwefelfaureö  Äali  ober  2üaun  mit  überfcr)üffiger»aft$  oerjanben 
ifl.  @an$  reine  effigfaure  SJonerbe  fann  man  bi$  jum  hieben 
er^i^en,  ofjne  baß  eine  Trübung  (tattftnbet. 

£  a  n  i  e  l  &  6  ch  l  i  n  @  ch  o  u  er)  hat  über  bie  SÖenüfcung  uub  2fn« 
weubipig  ber  effigfauren  $bonerbe,  in  ^ejiejung  auf  bie  relatioe  3«' 
fefcting  be$  älaunfi  burch  ^(einicfer  unb  ber  oerfchiebenen  (Eoncentra* 
tionafäjigfeit  ber  effigfauren  %  Jonerbe  im  3eugbrutfe,  Jöchff  titteref* 
faute  Beobachtungen  unb  *Oerfuche  angeflellt,  au*  welchen  im  äBefent' 
licheu  golgenbe*  refultirt: 

] )  £aß  man  bei  ber  3erfe{jung  fein  bf ftitnmteö  quantitatioeö  93er* 
Jaltniß  oon  SIMeijucrVr  gegen  ben  ?llaun  annehmen  fann ,  inbem 
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Bnfdjje  ($?orbant$)  für  ein  ooü\«ö  d\otf>  ano"  Ärapp  unb  für  ein 
volled  tntenfiueö  (Selb  au*  Cluercitronrinbe  ju  färben,  meljnölei- 
$ucfer,  unb  bei  (Tarmoiftn  aud  Sernambuf$ol$  nod)  mefcr  bavon 
in  3nmenbung  ju  bringen  iji,  ald  bei  einem  gellen  ©elb  von 
fcfjönem  Stifter  and  Ouercitron  $u  färben. 

2)  X)aß  ein  gebildeter  fraefer  ÜBorbant  von  effigfaurerfc&ouerbe  mit 
SBaffer  verfd)wdd)t  nid)t  immer  ben  nämlichen  gunftigen  (Erfolg  ver- 
anlaßt, ald  wenn  man  eine  angemefleneflarf  »erfc^wacf)te  Maunauf* 
löfung  mit  weniger  SMeijucfer  $erfe(jt  iu  2lnwenbung  bringt.  &  d  d)* 
Iin  fjat  ju  wieber^olteu  9J?a(eu  verfudjt,  bei  einem  Warfen  3Ror« 
bant  bie  »})ottafd)e,  ®oba  ober  Äreibe  wegjtulaffeu,  erhielt  aber  nie* 
mald  bao"  gleich  gutedtefultaf,  wad  ein3»fa(*  berfelben  gemährte. 

3)  3>aß  eine  nidjt  totale,  foubern  bloß  relative  3*rfe$ung  beö  ^llaiiud 
burdj  SMei$ucfer,  wie  biefed  bei  ben  2(iifd$en  in  ben  Äattunbru» 
tfereten  ju  gefdjer)en  pflegt,  beßr)alb  vor  einer  gänjlic^en  3erfe* 
fcung  ben  93orjug  verbienen  bürfte,  weil  in  ben  9!J?orbantö  bie 
reine  ejfigfaure  ££onerbe  nidjt  allein  bad  wirffame  2lgenÖ  iit, 
fonbern  ein  S^eil  bed  ?l(aunö,  welcher  ber  3*rfe(jung  entgangen 
ii*/  ftcf>  gdnjlid)  in  bajtfd)  fcfywefelfaured  ®al$  verwanbelt,  bad 
bann  mit  ber  ejfigfauren  S^onerbe  in  ©erbinbung  tritt/  unb  baß 
biefed  £oppelfal$  in  ber  fauren  ejfigfauren  $$onerbe  aufgeldjt 
bleibt  unb  ein  mirfungavolleö  tfgend  barin  bilbet. 

Äödjlin  £at  audgeruittelt,  baß  ferner,  inbem  ein  X^eil  ber 
(Sjftgfäure  roä^renb  bed  $rocfnend  ber  3*ug*  ficf>  verfliidjtigr,  fid) 
nod)  ein  &£etl  ber  baburd)  frei  geworbenen  bafifd)  ejfigfauren 
SL^onerbe  mit  bem  uberfd)iijfigen  S3afi3  enthaltenen  ?Uattn  ver* 
binbet,  unb  enblidj  beim  35 urd) nehmen  ber  3^3*  tm  Äaf;fotf;* 
babe  nod)  ein  flnt&eil  <5|Tigfd«re  fid)  abfdjeibet,  woburd)  bie  «öer-- 
binbung  ber  baftfd)en  $&onerbenfal$e  mit  ber  Safer  bed  3*»jJ*$ 
vollendet  wirb,  unb  baß  man  folglicr)  einer  oollfläubigen  3"fe* 
£ung  bed  3(aun6  überhoben  ijt,  inbem  ber  un^erfe^t  ubrigblei» 
betjbe  baftfdje  ?llaijn  eben  fo  gut  ald  35eije  bient,  wie  bie  bloße 
ejfigfaure  $$onerbe,  fobalb  nur  richtige  9Jer£dltnijfe  ber  Mate- 
rialien angewenbet  werben,  5.  33  16  S&eile  SßBafier,  4  £&eile 
Waun,  bejfen  ^ätireuberfauß  man  mit  7,0  9?atron  fätti^t,  unb 
3  S&eile  SMei^ucfer.  §iefe  bafifdjen  S&onerbenfalje,  welche  im 
fiebenben  Sßaffer  fajt  unauflödlid)  jlnb,  bilbeu  nun  vermöge  i&rer 
SSerwanbtfdjjaft  $ur  Safer  ber  3<«a*  &<*ö  $ei$mitte(,  weldje$  bie 
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Pigmente  biubet  unb  fid)  mit  Der  gafer  befefrigt.  fcafifcf) 
fcfrwefelfaure  $$onerbe  16(1  fid>  in  (Sjftgfdure  Ietc^t  auf 
unb  gibt  eine  fe&r  t&onerbenreict/e  ibe tje ,  welche  auf  bie  3<ua,e 
gebracht  baöfelbe  SKefuttat,  wie  guter  ejfigfaurer  $£onerfcenmor* 
bant,  gewahrt  Üflan  bereitet  jid>  biefen  SWorbant,  wenn  in  einer 
gefättigten  nid)f  warm  bereiteten  2l(aunaujrTöfung  bie  überf^ujfige 
©djwefelfdure  bur$  oorjtcfctiged  3»fefcen  oon  Äali  unter  bejrdn* 
bigem  Umrühren  fo  fange  gefättigt  wirb,  bt6  man  bemerft,  baj; 
bie  glocfen,  welche  hierbei  auögefdjieben  werben  ,  ftd)  nid)t  mejr 
wieber  auflöfen.  2)iefe  Waunauflöfung  wirb  jept  jum  hieben 
gebracht/  unb  fobalb  bie  Temperatur  $tnldnglicf>  trtjöfyt  ijr,  \d)tu 
bet  fid)  aller  2llann  afö  baftfd)  fcfjwefelfaured  @al$  au$ ,  wonad) 
fcaö  ftebenbe  SÖa(fer  abgegojfen  unb  ber  gewonnene  97teberfr^Iag 
in  £jfigfdure  au'fgetöfl  wirb,  bie  fid)  bamit,  befonöerd  bei 
wenbung  t>on  SÖdrme,  oollfommen  fdttigt.  2>iefe  $öei$e  i(l  fe£r 
tl)on erben reicr)  unb  jeigf  nar)e     20  ©rab  93attme. 

Sßenn  eine  falte  fllaunauflöfung  burcr)  Äali  gefallt  wirb,  er* 
r)dlt  man  gallertartige*}  ^(»ouerbe^pbrat,  welcfyeä  jtcr)  eben  fo  in 
€jfigfdure  auflöft  unb  eine  gute  SÖeije  gibt.  2lud  Jeifjer  ober  fte- 
benber  Maunauflöfung  baö  $r)onerbe£nbrat  niebergefcrjlageit  löfl 
ed  (tcr)  nur  wenig  in  (Sjfigfdure,  unt»  bie  Aujflöfung  erfolgt  noaj 
weniger,  wenn  bad  Jpnbrat  oor(>er  getroefnet  wiro.  £)urd>  Jim* 
montat  gefallt  ifl  ber  9?ieberfd)lag  noer)  unauflöslicher. 
4)  93erfff)tcbenc  Mengen  SMeijucfer  würben  mit  gleidjbleiben&er 
^Quantität  Älann  unb  SSaffer  jur  3erfegung  bed  2llaune»  oenven« 
bet.  2)ie  -aufgebrueften  Ü)?orbant$  gewahrten  biefelben  @cbattu 
rungen  im  gdrben,  wenn  bie  Spenge  bee)  SÖleijucferd  1 2$  £&*ile 
auf  100  $&eil*  Mann,  ober  felbtf  75  S&eile  93lei$uefer  auf  100 
Steile  Waun  betrug,  unb  nur,  wenn  man  noct)  weniger  Sölei' 
$ucfer  anqewenbet  £atte,  fiel  bie  garbe  fd)wdd)er  au«. 

SBenn  biefelbe  Ottantitdt  2Mei$ucfer  unb  SBajfer  beibehalten, 
unb  nur  bie  £uantirdt  bed  ?llaund  abgednbert  wirb/  fo  ergab 
fid),  baß  bie  |tärF|?e  röeije  erhalten  würbe,  wenn  auf  3  ^^eile 
%Ueigiirfer  4  Steile  fllaun  fommen. 
2lu$  biefen  Unterfudjungen  ge£t  &eroor,baß  eine  reine  ejfigfauw 
SOoncrbc  jwar  eine  fe&r  gute  &afi$  für  einen  großen  $£eil  ber  orga-* 
nifctyen  Pigmente  abgeben  fann,  baß  aber  biejenigen,  welche  mebr  ober 
weniger  bafifer)  fcr)wefelfaure  $£onerbe,  fcr/wefelfaure$£ali  ober  JWa treu 
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unb  ejfigfaured  Aalt  entölten ,  tyr  in  ber  SSirfung  bitrdjaud  nicfct 
nactyjlefren,  fobalb  biefe  &af$e  nur  ni$t  überwiegenb  borin  oortjanben 
flnb/  unb,  baß  im  Allgemeinen  fein  merf(id)er  Unterfctjieb  in  ben  gar* 
ben  ftartftiiDei/  welche  bie  mit  me£r  ober  weniger  $Mei&u(fer  bargejiellten 
SÖeijen  gewahren,  fobalb  nur  roenigflend  bie  £dlfte  fo  oiel  95lei$ucfer 
ald  Alaun  angewenbet,  wirb. 

3n  95e$ie&ung  auf  bie  3*rf*  frung  ber  ejfigfauren  $$onerbe  in  ber 
Sanne  iß  bemerfendwertfr,  baß  fte  je  na$  ber  foe$ififd)en  ©icfcre  ber 
23ei$e  oerfd)ieben  iß/  felbß  wenn  2llaun  unb  3Mei&ucfer  in  benfelben 
relativen  Q3er£dltnijfen  ju  einanber  bleiben.  £  ö  ä)  I  i  n  felbfl  $at  beob* 
achter,  baß  33/4  «Pfunb  Gaffer,  V»  $funb  2((auii  unb  »/,  <Pfunb  9Mei* 
juefer  eine  fceije  von  6  ©rab  33aume  geben/  meiere  ftö)  bei  68  ©rab 
<L  trübt,  bei  73  ©rab  ftd)  oerbief  t  unb  gallertartig  wirb ;  baß  3 3/4  $funb 
SBajfer,  1  $>funb  Alaun  unb  1  <Pfunb  SÖleijucfer  eine  iöeije  i>oii8®rab 
fcaume' gibt,  bie  jicfo  bei  80  ©rab  (E.  trübt  unb  bei  88  ©rab  gallertartig 
wirb ;  ferner,  baß  33/4  $funb  Sajfer,  3  $funb  AUaun  unb  3  $>funb 
SMeijucfer  eine  $5eije  von  15  ©rab  33aume'  geben,  bie  ficfc  burdjaud 
ntd)t  trübt  unb  felbjl  biö  jum  hieben  er^ifct  |tcfc  nidijt  oeranbert. 

Äocfjlin  bebient  ftcf)  in  feiner  berühmten  3»biennenbrucffabrif 
ju  tiRitytyaufen  oor$ug3weife  breier  ejfigfaurer  $£onerbenbeijen, 
ndmlicfo : 

A.  giner  concentrirten  aud:   187'/»  OTaß  2Öa(Ter,  150  $funb 

Alaun,  15  $>funb  frofiadifirtem  Patron  unb  150  $funb  «Mei» 

juefer  ftufammengefe^t. 
D.  (Siner  mittlem  aud:  1877a  SRaß  9S3aflcr ,  100  $funb  Alaun, 

10  $>funb  Patron  unb  75  »pfunb  83(ei$ucfer  jufammengefe$t. 
C.  Siner  fd)wdd>rn  au*:  187'/,  «Maß  SBajfer,  75  $funb  Alaun, 

7Vt  3>funb  Sflatron    unb  50  9>funb  ilMei$ucfer  jufammen* 

gefegt. 

<Sr  iji  t>er  Anftdjt,  baß  man  nur  feiten  eine  fldrfere  fceije  als  A  be» 
bürfe,  unb  baß  bie  (Erfahrung  le^rc,  baß  B  frurf  genug  fei,  um  faß 
mit  allen  Pigmenten  bie  gefdttigireu  garbenabjhifungen  £eroor$ubrin* 
gen,  bereu  jie  mit  ben  concentrirten  iÖeijcn  nur  fa&ig  feien.  3*uge 
mit  ben  (idrfßen  £ei$en  morboncirt  unb  aufgefärbt  jeigfn  fid)  niefot 
merflid)  oon  benen  oerfcfciebeii,  welche  mit  B  be&anbelt  unb  gefärbt 
werben.  3n  fcejiefrung  auf  bie  garbeßojfe  erforbern  raanrtje  ßdr* 
fere  Söeijen  al*  anbere,  um  bie  £6$fie  3nten(ttdt  ber  garbe  Jeroor 
au  briugen. 
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3«  &fn  £>rucffabrtfen  pflegt  man  ge»tynli($  mehrere  ejfigfaure 
5 ^onerbenbetgen  in  verriebenen  ^Ber^äfentffen  von  HUun ,  2Met&ucfer 
unb  S&ajfer  barjufteüen.  ÜÄan  befd>ränft  fid)  nidjt  auf  eine  einige 
concentrirte,  bie  nad^er  mit  SSBajfer  verf<$wäcf)t  werben  fonnte,  unb 
jwar  aud  folgcnben  (Srünben: 

1.  SEBeil  nur  in  wenigen  gallen  eine  fepr  ftarfe  ejfigfaure  $bonerfce 
gebraust  wirb/  liiiD  \\\  biefer  eine  SWenge  SMet>cfer  verwenbet 
werben  muß,  woburd)  fie  mit  SEBajfer  verfcfjwädjt,  teurer  ald 
eine  f et) ir a cf>  angefe^te  \\\  flehen  fommt. 

2.  Sine  jtarfe  ejfigfaure  Xbonerbe  $äft  flcf>  nid)f  fo  lange  in  bie 
2>auer  alö  eine  von  mittlerer  tucfjtigfeit,  $u  beren  Bereitung 
weniger  53leijucfer  erforDerlicf)  ift.  £)ie  erfte  laßt  na$  fur$er 
3eit  fdjon,  unb  wenn  fie  ber  Äalte  audgffejjt  i|l,  n?e$r  ba|lfa> 
ejfigfjure  ^onerbe  fallen  /  als  bie  jweite,  bajer  mau  beim 
53erbünnen  mit  SEBaffer  nid)t  immer  gleite  Slefultate  w  erwar* 
ten  fcat. 

3.  (gjn  ftarfer  90?orbant ,  in  welchem  bie  effigfaure  Sljonerbe  vor« 
waltet,  eignet  fid)  mit  SSBajfer  verbiinnt  für  mehrere  tfufbrucfba-* 
fen  ntc^t  gut,  j.  ^.  für  Jpellrofa,  welcfjeö  über  Dunfelrot£  ge< 
brueft  wirb,  weil  in  biefem  gaüe  bie  Unterlage  etwaö  austreten/ 
unb  fein  reiner  unb  fcfyarfer  X>rucf  entließen  würbe. 

4.  üttit  ben  *8erbicfung3mitteln  läßt  fid)  eine  ftarfe,  faure  fceije 
niefct  fo  leicfct  ald  mit  einer  fdjwäd)ern  verbinben. 

5.  3m  Äujf ottybtöe  laßt  fid)  eine  flarfe,  faure  Sfceije  nia)t  fo  leicht 
reinigen  ald  eine  fdjwäcfcere. 

3n  ben  Äattunbrucfereien  wirb  bie  ejfigfaure  $&onerbe  außer 
burefc  3erfe&ung  beö  Tllaund  mit  »leijucfer,  and)  burd)  3erfefrung  be$ 
2Uaunfl  mittelfl  anberer  ejfigfatiren  ©aljen  gewonnen,  babin  geboren: 
bad  ejfigfaure  Sttatron,  ber  ejfigfaure  äalf  unb  ber  ejfigfaure  Sfcarnt. 

?ffi9f^^re  $&oner be  burefc  ^erfe^ung  beö  ^laund 
tnittelß  effigfaurem  Patron. 

3n  Öegenben,  wo  man  Öelegen&ett  £at  fl<&  ba«  effigfaure  9?a» 
tron  billig  ju  verfäaffen ,  fann  man  ed  auf  effigfaure  ^ouerDe  aud 
bem  (Brunbe  vorteilhaft  vermenben,  weil  e$  einen  größern  ©e^alt  an 
SlMSf4ure  ald  b«r  $8fei$ucfer  enthält,  unb  bafcer  ald  3Nrfe$ungdmir* 
tel  wohlfeiler  $u  flehen  fommt.   £>ie  ejfigfaure  $£onerbe  burefj  ejftg* 
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fmiree  Qlatton  bargejteHf,  taxrn  jebocr)  nur  im  Sinter  breitet  werben, 
wo  man  burd>  groftfdfte  ba*  ©lauberfalj  audfrpflaUtftren  lafjt,  wo* 
nad)  bie  glüjfigfeit  bie  ejfigfaure  ÜJonerbe  bar(re(It.  SDtan  (öjl  in  60 
93?aß  fiebenbem  SEBajfer  75  $funb  211aun  auf,  gfetct^^ettig  werben  40 
3>funb  trodeneb  ejfigfaured  Patron  in  40  üttajj  fod)enbent  SSBajfer  ge- 
loft,  unb  beibe  fod)Jeifie  glüjfigfeiten  jufaramen  gegojfen,  gut  unter 
einauber  gerührt,  unb  in  einem  fernen  ©efdfi  ber  groftfdfte  juni 
2luefrpftallifiren  be3  ©fauberfaljea  auegefefct.  Söei  biefer  Bereitung 
ftnbet  eine  3erfefcung  ber  beiden  £al$e  jtattj  bie  Sffigfdure  tritt  au 
bie  SJonerbe  unb  bilbet  ejfigfaure  $Jonerbe,  wogegen  bie  ©cfjwefel» 
fdure  mit  bem  Patron  in  <Berbinbung  tritt  unb  ©lauberfalj  bilbet. 

(Effigfaure  $  Jonerbe  burcr)  3erfe|ju ng  be3  fllaund 
mitteljl  effigfaurera  Äalf. 

JpäufTger  afd  mit  ejfigfaurem  Patron  pnbet  für  bie  Mtumg  ejfig» 
faurer  £Jonerbe  bie  3crfe$ung  beä  ?tlaun6  burd)  effigfauren  Äalf  jtatf, 
wofür  gewöjnlicr)  Jol$ejJigfaurer  5taif  oerwenbet  wirb,  ber  mit  rectiff* 
cirtem  £o($effig  bereitet  würbe.  9D?an  $erfe|jt  2Q4  $)funb  2tfaun  mit 
105  SWafj  liquibem  Jofjejfigfaurem  Äalf,  unb  fefct  bann  155  *0?afj 
SSBajfer  con  60  ©rab  dteaumur  SGBdrme  ju.  g$  ftnbet  hierbei  eine 
boppelte  3erlegung  flott,  bie  (Sjfigfdure  bed  Äalfd  oerbinbet  (leb  mit 
ber  SJonerbe  $ur  ejfigfaureu  SJonerbe,  wdjrenb  bie  ®d)wefelfdure 
mit  bem  Äalf  iiifammentritt  unb  ald  fdjwefelfaurer  Äalf  ju  ©oben 
fallt,  &a  bie  gdllung  langfam  erfofgt,  fo  wirb  ber  2nfa$  2$age  Jin* 
burd)  ofterd  aufgerührt,  bann  einige  Sage  oor  bem  ©ebraucb  rujig 
flehen  gelajfen.  Sttan  Jat  barauf  ju  fejen ,  baß  fein  Überfluß  von 
ejfigfaurem  Äalf  in  bem  SWorbant  oorwaltet,  weil  biefer  ber  @c^6n* 
Jeit  ber  garbe  föabet. 

(Sffigfaure  $  Jonerbe  burd)  3erfe&ung  bed  JCIaunö 
mittel)!  effigfaurem  £arnt. 

Ä  refjler  gibt  ein  ©erfahren  an,  effigfaure  $  Jonerbe  bur$3er* 
fefcung  bed  Blauq*  mittel)!  ejfigfaurem  SÖarot  im  ©roßen  bar  aufteilen. 
(5$  wirb  juerjl  effigfaurer  »arpt  auf  folgenbe  SSBeife  bereitet;  2>er 
aufs  feinfre  genta  Jfene  ©ctjwerfpatj  wirb  mit  £olftfoJtenpu(oer  unb 
Äleijler  von  grobem  SWeJl  &u  einem  $eig  angemaßt,  biefer  in  einem 
Söpfer--  ober  3iege(ofen  in  alten  Äapfdn  fo  lange  geglüjt,  bt6  er  grög* 
tent Jeild  in  ©cfjwefelbarium  oerwanbelt  ijt,  welche*  man  in  Jeifjem 
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@lfig  rectiftcirtem  £oI$ejfig  aufgeCofL  2)ie  Äeffefn,  in  welken 
bie  3erf*£ung  beö  <Sd)wefeIbarium3  vorgenommen  wirb/  müjfen  mit 
einem  gut  $ie£enben  SRauctjfang  über  ftcr)  oerfeben  fein  x  Damit  bad  in 
fe£r  reidjlicfjem  ü)?afe  enrwicfelte  @tbwefeIwafferjioffgaö  fogleid)  £in» 
weggeführt  wirb,  auflerbem  fann  man ,  wenn  bie  ftdrffte  (Sntwitflang 
btefer  ®a$art  vor  fi$  ge£t,  biefetbe  entjünben. 

2>ie  fo  gebilbete  ejfigfaure  »arotauflofung  wirb  in  äbbanwf* 
Pfannen  bid  $u  10  ©rab  ♦Saume'  eingebampft,  mit  (Sjfig  audge» 
fduert  unb  in  Raffer  gebracht,  in  welchen  man  fie  fo  lange  lagern  läjjt, 
btd  fie  |td)  vollkommen  abftart.  Um  nun  ejfigfaure  S^onerbe  $u  berei« 
ten,  werben  1200  berliner  Ouart  ber  abgef (arten  Sttarntflüffigfeit  in 
einen  geräumigen  fernen  fcotticr;  gegeben.  800  vPfunb  Platin  wer- 
ben in  400  Ouart  (800  <pfunb)  fiebenbem  SBaffer  aufgelotf,  bie  frei* 
©djwefelfdure  ber  tflaunauflofung  mit  48  g>funb  geflammter  ÄreiDe, 
bie  oorfcer  mit  wenigem  SEBaffer  ju  einem  ^?»rei  angerührt  wirb/  »w 
traliftrt,  nad)  ber  9?eutra(ifation  wirb  bad  geuer  unter  bem  Steffel 
Weggenommen,  wo  bann,  wenn  baä  @ieben  aufhört,  ber  fdjwefelfaur* 
Äalf  §u  SBoben  fallt.  Die  2lfaunauflöfung  bringt  mau  nun  auf  ein» 
audgefpannten  gilter  von  Ceinwanb  in  bie  effigfaure  iöarnrauflöfnnj 
tinter  bejidnbigem  Stühren,  rü^rt  öfters  gut  burct)  einanber,  laßt  ab« 
freien,  wonacf)  bie  obenjte&enbe  flare  giüjfigfeit  bie  effigfaure  $(>on« 
erbe  barbietet.  95ei  biefer  Operation  oerbtnbet  |id)  bie  <£|Ttgfdure  mit 
ber  $l;onert>e,  unb  bie  ®cf)wefelfaure  fallt  mit  bem  Sfcarpt  in  (Sejialt 
eineö  weisen  Rubere»  $u  ©oben. 

X>er  niebergefdjlagene  fcfcwefelfaure  $8arot  wirb  fortivdr)rrnb 
einer  neuen  3erfe&ung  unterworfen,  woju  er  um  fo  tauglicher  weil 
er  ein  fe&r  feined  jarteS  $uloer  bilbet. 

3n  meiner  oieljd^rigen  <prariö  r;abe  icf>  micfo  ber  nad)jleMfn 
eifigfauren  £(>onerbenoerbinbungen  für  bie  2)ar|teIIung  ber  uerfc^iebe* 
nen  färben,  mit  ben  oerfcrjiebeuen  organifcfjen  vegefabilifcr/en  «n& 
animaltfcben  garbiloffen  in  ber  3*ugbnicferei  oorjugömeife  bebi*»'« 
SBei  ben  Pigmenten  felbfr,  fo  wje  bei  ber  (Erzeugung  jeber  ein$ehieu 
garbenjufammenfefcung,  wirb  fietS  auf  bie  &ier  angegebenen,  mitSW' 
raern  oon  <Hr.  1  bid  9?r.  9  (ignirten  Worbantö  £ingewiefeu  werbe«. 
Einige  anbere  $£onerbenoerbinbungen ,  welche  ju  JErjtelüng  einzelner 
garbenprjduomene  binnen,  uub  nid)t  (?ier  mit  aufgeführt  |lnb,  wttto* 
im  &ert  bei  biefen  befonberu  garben  aufgenommen. 
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9tr  l.  (Sffigfanre  3$onerbe. 

68  Pfunb  eifenfreier  Wattn  werben  in 
64  SWag  SEBajfer  aufgdöjl. 
51/»  g>funl>  froftallifirtea  Patron  in 

4'/t  SWag  Sßajfer  90(6(1,  nau)  unb  na$  in  bie  Hlaunauflofuna, 
eingerührt,  bann  burd) 

68  pfunb  93leijucfer  jerfejjt,  julefct 

2  2ot£  fein  gepuluerud  eifenblaufaured  Äali  eingerührt. 

9?r.  2  (5f(iflfaur«r  X^onerbe  für  Ärapprofa. 

40  pfunb  eifenfreier  2ilaun  in 
64  9fla£  SBafl"«  gelöft. 

8  Pfunb  froftallifirteS  Patron  in  Pulverform  eingerührt 
80  pfunb  $Blei$ucfer 

17»  £ot£  eifenblaufaureö  Äali. 

9lr.  3.  Gffigfaurer  X&oneroemorbant. 

80  9>funb  2(faun  in 
80  90?a&  Gaffer  gelotf, 

2  Pfunb  froflallifirted  Patron  in  6  SHafj  SGBaffrr  gelofl,  na$ 
1111b  nadj  hin$ugebra<fct,  bann  ber  £Rei^e  na$ 

27»  Pfunb  Äo*fafi, 

47a  Pfunb  ©alniiaf, 

47*  pfunb  0a(peter  eingerührt,  hernacr) 

69  Pfuub  2Mei$ucfer  unb  julejjt 
8  CpIJ  eifenblaufaureö  Salt. 

Wr.  4.  öfflgfaure  Xfronerbe  filr  Äofltroffr. 

SO  <jpfunb  eifenfreier  2ttaun, 
60  90?afj  Baffer, 
20  ^>f unb  flMeijucfer, 
1  Cot^  dfenblaufaure*  Äalt. 

SRr.  5.  öffigfaure  U&onerb*. 

SO  pfunb  eifenfreier  Waun, 
60  SWag  SßBajfer, 
16  Pfunb  SMeijutfer, 
1  £ot£  eifenblaufaureö  Äali. 


m 

Wr.  6.  Gfftgfaure  Sfjorurbe  fit  öaranciuroffr. 

26  >)>funb  eifenfreier  2ttaun, 

62  <D?o0  ©affer, 

3  9>fun&  ^almiarV 

20  $funb  ibteijucfer, 

2  Cot$  eifenblaufaureö  Äali. 

9tr.  7.  öffigfaure  Sfronerbe  für  ©elb. 

1  w 

40  $funb  eifenfreier  Alaun, 
50  90?afj  SBaffer, 

10  90?ag  &uercitronrinben*2lbfub  von  81/»  $funb  Ctuercitron- 

rinbe, 
35  $fuub  »leijucfer. 

$a«  eifenMaufaure  Sali  feje  ic$  ben  effigfauren  T^onerbrnmor» 
bante  au*  bem  ©runbe  &it  »  um  jebwebe  no$  »orfcanbene  ©pur  eines 
m6gfid)ft  eifenfreien  2tlaun$  baraud  $u  fällen,  wobei  ficf)  ba*  Mau» 
faure  Sifen  mit  bem  föwefetfauren  8Mei  $u  £oben  fefct; 

33ei  ber  Bereitung  ber  effigfauren  T^onerbe  wirb  ber  geftcjjene 
Älauu  tnd  tfnfafjfajj  gebracht,  bad  £Baf)Vr  fubr)eig  aufgegoflen,  na<& 
ber  Tluflofung  be6  2Uaund  bad  Patron  nad)  unb  na$  eingerührt, 
bann  bte  übrigen  ®afje  ber  angeführten  SHetye  nae$  £in$ugebractr, 
unb  julefct,  wenn  bie  Temperatur  ber  glüjfigfeit  auf  40  Grab  9?.  (er? 
abgefüllten,  Der  Sßleijucfer  jugegeben,  wonach  bad  eifenblaufaure  Mi 
gereicht  wirb,  ©er  2lnfa{$  wirb  eiue  0tunbe  fang  gerührt  unb  ba$ 
£urd)einanberrü£ren  wäfcrenb  2  Tagen ,  ben  Tag  über  einige  SRafe 
wieber^olt,  alftbann  $um  äbfldren  rujig  flehen  getajfen. 

9tr»  8.  ^olieffigfäure  S&onerbe  f il r  ^^traune  unb  car* 

moiftncotbe  färben. 

Huf  204  9>funb  geflogenen  eifenfreien  2faun  werben 

105  üttag  flüjfiger  $ol$faurer  Äalf  20  Grab  S&aume'jlarf 
gegoffen,  gut  bur$  einanber  gerührt,  unb  naa)  10  bi* 
12  @tunben 

158  99?aß  £etgeö  ©affer  60  ©rab  SKeaumur  jugegeben, 
aldbann 

V/2  $funb  geflogener  Örünfpan  in 
10  9WafJ  (Sfjig  eingeweiht,  £tn$ugebracf>t.   SO?<t»  rüjrt 
ben  Hnfafc  unauögefefct  eine  &tunbe  lang,  wteberfoft 
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bad  aufrühren  ben  andern  $ag  no<&  einige  99?ale  unb 
(aßt  bann  ru$ig  abfldren. 

SRr.  9.  doncentrtrf e  effigfaure  S&onerbe,  fogenanntc* 

9B  t  ii  t 1  r  r  o  i  fr. 

192  $>funb  eifcnfreier  2ttaun  werben  in 
100  9D?aß  SGBafler  aufgeioft,  bann 

96  $>funb  SBIeijucfer  £in$ugebrac^t.  2Bd$renb  ber  3ett 
werben 

72  $>funb  £ocr)faf$  in 

42  OTa0  Reißern  SBBaffer  aufgelöji  unb  bem  tfnfafc  juge* 
geben;  nadjbem  biefc*  erfofgt,  fe&t  man  no<$ 

72  9>funb  £od)faf$  in  trocfrnem  3uftanbe$u,  unb  ntyrt 
all»rd  wof^l  burd)  einanber. 

tiefer  SSBorbant  fann  nur  im  ©inrer  für  ben  übrigen  3ar)reS« 
bebarf  im  SSorratfr  angefertigt  werten,  wo  mau  ba*  gebilbete  ©fau« 
berfafj  burd)  grojtrdtte  aiiöfrpflaUifiren  laßt,  bie  flüjfige  ejfigfaure 
£r)oncrbe  bann  forgfdftig  abgießt,  unb  für  ben  ©ebraud)  aufbewahrt. 
Daö  frnftaUifirte  ©fauberfafj  wirb  nod)  einmal  in  SBajfer  aufgeläft, 
wteber  jum  Ärnjtallifiren  gebracht,  unb  ald  ©lauberfal$  »erwenbet. 

3n  einigen  tfattunfabrifen  wirb  aurf)  {itwetfen  effigfaure  Sfron-- 
erbe  mit  einem  Überfäuffe  von  (Sjfig  »erwenbet,  wobei  ber  2llaun  in 
(EiJig  ooer  in  SEBajfer  mit  £jfigi»fa|J  aufgriöjr,  unb  bann  bie3trfe£uug 
burd)  ißleijucfer  vorgenommen  wirb.  Der  Sjfig  fann  £ier  nur  tu  bem 
Sftovbant  in  fo  ferne  oon  guter  SBirfung  fein,  wenn  ber  33fei&ucfer 
außer  ejfigfaurrm  93Iei  burd)  Sttefdjfag  an  ber  Cuft  Anteile  von  fo$« 
lenfaurem  SMei  enthalt,  weldjed  burd)  bie  ©egenwart  beS  Sflig*  in 
effigfaure*  fclei  »erwanbelt  wirb.  3fl  hingegen  ber  äMeijucfer  rein  unb 
frei  oon  fo(>lenfaurem  l&fei,  fo  oer&dlt  fid)  Der  freie  (Sjfig  in  ber  $ei&e 
beim  (&ebtaud)  berfelben  für  ben  Drucf  wirfung6foö\ 

Die  Bufa^e  anberer  ©alje  jur  rjftgfauren  $$onerbe  verhaften 
fid),  wie  fd)on  erwähnt  würbe,  nid)t  paffio,  fonberu  bewirfen  biefe  ober 
jene  gute  (Sigenfdjaft,  um  biefelbe  geeigneter  für  bie  entfprecfjenben 
3wecfe  $u  mad)eu.  ©o  bewirfen     SB.  .  \ 

a)  (Sin  3ufa^,oon  ©ahniaf,  baß  mehrere  Sorben  an  ©tanj  unb 
gülle  june&men  j  aucr>  i\erbinbet  ftcf>  bie  effigfaure  Sfconerbe  ba* 
burd)  leidster  unb  bejfer  mit  ber  ©tdrfe,  bie  93erbicfung  wirb 
tiic^t  fo  leicht  wdfferig  unb  laßt  fid)  bejfer  bruefen.  gür  btefett 


* 
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i;  3»*cf  fe$t  man  ber  effigfauren  $$onerbe  gewö$nlicfc  ben  3al* 
miaf  bann  &in$u,  wenn  bie  in  ber  ©arm«  mit  @tärfe  vertiefte 
£)rucfbafie*  vom  Jeuer  fommt. 

b)  Äodjfalj  unb  Salpeter  vergalten  fic&  im  angemeffenen  93er$ält« 
nifj  ald  3ufa|j  bem  ©almiaf  analog. 

c)  Äupferfafje ,  ber  effigfauren  £$onerbe  jugefefct,  machen  bie 
Ärappfarben  bunfler;  unb  bewirfen  eine  me$r  purpurrote 
Sftuancirung. 

d)  Seifen  21rfenif  fefcte  fd)on  von  £cfr;ule  feinen  SKot^anfd^n 
$U;  weil  baä  Ärapprot^,  welcfyeö  berfelbe  früher  vor  bem  gär* 
ben  nierjt  fu£fotr)ete ;  fonbern  blojj  mehrere  @tunben  in  fließen.- 
bem  SBajfer  auäwdjfern  Iie|j;  ficr)  manchmal  verfd) (enterte,  wef* 
djed  burd)  einen  3ufafc  von  Menif  nidjt  allein  befeitigt  rvurbe, 
fonbern  bie  garben  bad  nad)r)erige  »leiten  auf  ber  2Biefe  auc^ 
viel  beffer  audt)ieften.  2>a  ber  weife  Jlrfenif  fdjtver  aufloölid)  ift, 
Iöjl  man  tyn  juvor  in  feinem  35 fachen  ©erntet  foefcenben  SBaf* 
ferS  auf;  unb  gibt  bie  Äuflöfung  in  bie  bereit  fdjon  &ura)  3er« 
fe£ung  mit  93(et^ucfer  gebildete  eiTigfanre  $£onerbe;  rvobet  man 
ben  2Bajferger)alt;  ben  bie  flrfenifauflöfüng  erforderte;  bei  Ux 
2(uflöfung  beä  fllaund  in  3b&ug  bringt. 

üttan  fann  ba  gebil&eten  effigfauren  t&onerbe,  um  fte  ar* 
fenityaltig  ju  befornmen,  aud)  weifen  2lrfenif  in  ^aljfdure  auf« 
gelöjt  jufefcen ,  weit  ber  flrfenif  ficfr  in  tiefer  0aure  leidet  auf' 
I6f!;  unb  eine  gefdttigte  2tuflöfung  bar)Mlt. 

e)  ©aljfaure  3infauflöfung,  fal$faure  @ai$e  unb  ejfigfaure  Ulfa 
fien  werben ;  tyrer  £vgroffopifd)en  (Stgenfc^aft  wegen ;  ben  mit 
@umtm  verbieften  unb  mit  ^feifenerbe  gemengten  eifigfaur« 
fcbonerbenbafen  bei  troef ener  Cuft ,  firenger  Ädlfe  u<  f.  w.  m*' 
fefct ;  um  bem  raffen  Sintrocf nen  $u  begegnen ,  burd)  welcfK* 
bie  Sjfigfdure  föwer  verflüchtigt;  weniger  baftfd)  ejfigfaure 
erbe  ftd)  mit  der  gafer  verbinben  fann ,  unb  ba£er  im  Sdrben 
nur  magere  unb  ungleiche  garbeh  $unt  9ßorfcf)ein  fomnten. 

3n  ^  r  e  u  0  e  n ,  namentlicr)  in  R5  e  r  f  i  n ,  befcr)äftigen  fieb  b« 
cfcemifcften  ^roMiften  *  gabrifanteu  mit  ber  Darjlellung  ber  rffiflf««rW 
£r)onerbe  im  ©ro&en,  bie  fie  ben  bärtigen  Äattunbrucfereien  für  einen 
billigen  93erfauf$preid  abgeben.  £>er  g>retd  wirb  in  ber  Siegel  brt 
ba$u  verwenbeten  Zentner  ttfaun*  beregnet;  wobei  gewd>ilicf>  t>er 
Seutner  bed  $erfe|ten  2t(aun$;   $u  200  berliner  Ouart  fceijflnjfa' 


Digitized  by  Googl 


177 


feit  berechnet  wirb,  $a  bte  ga6rifen  ben  (Jjfig  unb  Jpofjejfig  felbfl  be* 
reite«/  unb  bad  ejfigfaure  93(ei  ober  ber  $of$eifigfaure  Äaff  gleich  uit* 
eingebimflet  oerwenbet  wirb/  fo  erfparen  |te  bte  <£inbunjrtingdfojlen 
unb  ben  93er(u(r  mit  ben  gfturterfnugen,  bafcer  fle  i£r  gabrifat  billiger 
liefern  fonneti/  ald  man  e6  fidj  felb|l  bereiten  fann. 

Die  Bereitung  ber  effigfauren  £$onerbe  burcf)  3erfe(utng  bed 
Waunö  mit  33fei^iicfer  gefd)te£t  in  jenen  gabrifen  nad)  £  regier  auf 
fotgenbe  SEBeife: 

3n  einen  geräumigen  Äejfef  werben  500  üuart  SGBaffer  &um 
hieben  gebraut/  barin  8  (Eentner  3(aun  getöjT/  bann  82  $funb 
@rf;leramfreibe  alt  bünner  SBrei  nad)  unb  nacfc  eingerührt.  X)ie  $eifje 
ghtjfigfeit  wirb  nun  in  einen  £öfgernen  JÖotttcf)  abgetanen/  in  welken 
man  Dörfer  HOOOuart  fafte6  SBaffer  getrau.  (£0  werben  jejjt  6(£ent« 
ner  frpftaUiftrter  93feijucfer  binjugebradjt/  baä  ®an$e  gut  burd)  ein"* 
anber  gerührt/  unb  bad  2lufri1r)reii  im  Caufe  bed  $aged  öfter«  wiebet» 
(>oIt/  bann  ru£tg  flehen  gelajfen.  9?a<fc  bem  (Srfalten  unb  üolljlaubigen 
Hbfldren  wirb  bte  ffare  cffigfaure  fc&onerbe  abgelajfen,  bad  nieberge-- 
fcfcfagene  fäwefelfaure  ©fei  in  ftudfaugefdjfer  gebracht,  wo  ed  fo  lange 
mit  SEPajfer  audgetaugt  wirb/  ald  bie  glüffigfeit  nod)  1  ©rab  ©au  nie 
jeigt.  S0?an  bringt  biefe  ju  ber  erftgewonnenen  effigfauren  Shonbfije, 
fo  baß  1600  Quart  ejfigfaure  S^onerbe  gewonnen  werben. 

SBenbet  man  fMjftgen  ©leijucfer  an,  fo  tjl  ed  feiert  ben  Q&tfyaU 
an  frnjtaUifirtem  ©afj  barin  aud$uinittehi ;  man  gibt  bann  nur  fo 
viel  ©ajfer  weniger  in  ben3erfe&ungdbottid)f  ald  ber  SGBajfer  geaalt  bed 
aMet>cferd  beträgt, 

Sie  efftgfaure  SMeilauge  mad)t  man  burd)  (Srfjijjung  bed 
ober  reettpeirren  ijofjejfigd  mit  fupferfreier  3Heigtätre. 

Da«  gebtlbete/  bafifd)e,  efftgfaure  9Mei  wirb  abgelajfen/  mit 
Gffig  oerfejjt,  bid  bad  Safmudpapier  fid)  oollfommen  röt^et,  unb  bie 
©erbinbung  bed  (Sffigd  mit  bem  SBleiorob  genau  bem  frnjlalliftrtert 
8Mei$ucfer  entfpricr;t< 

©ei  ber  3erfe(jung  bed  flfaund  burd)  effigfauren  ober  (ofieffij* 
fauren  Äulf  werben  100  ^funb  2f(aun  in  100  ^funb  SGBajfer  gefojt/ 
burd)  150  $fttnb  flüjfigen  ejfig*  ober  ^of^efftgfauren  Äalf  10  ($rab 
©aume'  jrarf  ^erlegt.  Dad  Aalffalg  wirb  auf  folgenbe  2f rt  bereitet : 

(Ed  werben  100  $funb  gebrannter  Äalf  mit  ffiajfer  ju  Äalfmild) 
gemacht/  biefe  mit  gjfig  ober  rectipetrtem  J?olsejfig  gefdttigt,  unb 
burd)  einen  geringen  Öberfönß  an  Äalf  bie  etwa  oof£anbenen  üWetaü* 
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t&eife  niebergefcfjlagen,  bann  bte  ffare  2lufI6fung  in  fupfernen  5teffefn 
auf  10  ©rab  £aume  eingebunffet,  wenn  fie  burcfy  9iu&e  abgeflärt  ijr, 
wirb  fo  otel  Sjfig  $ugefe£r,  bag  fie  fauer  rcagirt.- . 

£>ie  brenjlid)  £  ol$eff  igf  our  en  $  ^ane  rbe  *  ©erbin-- 
btingcn,  fo  wie  alle  anbern  fcoljfauren  <£al$e  unb  Stetten  für  ^en 
©ebraud)  in  ber  2>mcf*  unb  gdrbefunfr,  würben  burd)  mid)  juerfi  tnd 
gemerbt^dtigc  Üeben  gerufen.   93on  allen  frcmben  $?eimifcr;uiigen  be- 
freit, erferjeint  bte  reine  Jpol$ej[igfdure  ber  reinen  (Sffigfdtire  gang  ana» 
log,  unb  btlbet  mit  ben  9)?eta  Uojrnben  unb  erbigen  33afen  reine  ejfigt 
faure  @al$e.  99?it  einem  Anteile  empnretimatifd)em  Ol  unb  $f)eer  oer» 
bmiDen,  werben  hingegen  mit  bera  ßoljejfig  unb  ben  erwd&nten  83afni 
brenntet)  £ol$effigfaure  ©aljoerbinbungen  erhalten ,  unter  welchen  ote 
brenjlid)  bol^effigfaure  Sbonerbe  in  ber  Drucf*  unb  garbefunft  eine 
©teile  einnimmt,  bie  ict)  auf  folgenbe  SBeife  im  ©rofien  bereite. 
*)  Cffigfaure  $$onerbe  burd)  r)ol$effigfaureö  SÖlei 
bereitet.  $n  einem  fupfernen  Äejfel  werben  1 44  $>funb  Platin 
in  288  ^funb  &eij?em  Sßajfer  aufgeföjr,  naefj  ber  2lufI6fting  15 
9>funb  $um  feinjlen  $uloer  gemahlener  weiter  9D?armor  ober 
treibe  nad)  unb  naef)  r>in$ugebrad)t,  unb  fo  lange  unter  einan-- 
ber  gerührt,  bi$  feine  Äo^hnfaure  me£r  entweiht.  Über  ein  ge* 
rdumiged  £ol$erne$  ?(nfa£fa|j  wirb  nun  ein  Sud)  oon  grober 
$einwanb  gebogen ,  uno  bie  3taunauflöfung  burdjftltrirt.  £>en 
auf  bera  giltrum  surticfgebliebenen  SHucfjranb  (fdjwefelfaurer 
&aff)  laugt  man  mit  60  <ßfunb  $eifjem  SBajfer  aus,  unb  fil* 
trirt  Die  gliijfigfeit  $ur  erjien,  wogegen  ber  SKücffranb  abgenom* 
men  unb  mit  bem  eei&etitd)  weggerafft  wirb,  Wad)  einiger  ?lb; 
fußlang  oon  ungefähr  40  ©rab  SHeaumur  bringt  man  410  fluf< 
figec*  £ol$effigfaured  $lei  (äMeiglätte,  welche  bid  \\\x  Sättigung 
in  9Rei(ertVtf  jfer  ober  rofcem  £ol$ej|"ig  bid  auf  ben  5.  Sjjeil  be$ 
©e\vid)t&  eingtbampff,  aufgelöjr  wirb)  (jinju,  rii^rt  eine  ^tunbe  s 
lang  ununterbrochen ,  unb  wieber^olt  fcad  '2(m frütprcn  wäj>renb 
jwei  Sagen  taglidj  $u  wieber&olten  Walen,  laßt  r;ernad>  rn^ig 
*b|le$en,  wonach  bie  obenfre&enOe  glitjfigfeit  bie  bren$lic&  fcol$* 
ejfigfaure  ^onerbe  barfhllt« 
b)£oljeffigfaure$f>onerbe  burd)  £of$effigfauren 
Äalf  berettet.  (Sd  werben  216  $>fnnb  2tlaun  in  648  <pfurb 
fceifiem  SCBaffer  aufgelotf,   21  9>fnnb  fein  gepufferter  weiter 
Marmor  ober  Äreibe  nad)  unb  nadj  eingetragen,  unb  eben  fo 
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wie  vorhin  verfahren.  £>er  SHudfianb  wirb  mit  72  $>funb  ©affer 
ausgelaugt  unb  baö  Älare  fyimon  in  obige  ttuflofiing  gegeben. 
a7od>  einer  abfiihlung  t>iö  40  ©rab  SHeaunuir  werben  300  $>fuub 
fluffiger  r)ol$ejfigfaurer  Äalf  ^injngebractjt,  nnb  ba«  ©an$e  tvic 
vorhin  behanbelt. 

2>en  flujfigeti  ^o^e(figfauren  Äalf  ^ierfnr  bereitet  man, 
t'nbem  roher  ipoljejfig  biß  auf  ben  6.  tytil  feineö  ©ewidjtd  ein« 
gebampft,  unb  bann  burd)  Jpilfe  ber  ©arme  fo  viel  fein  gemah- 
lener weifjer  Marmor  ober  reine  weifje  Äretbe  aufgelöst  wirb, 
alö  bie  ®äure  aufoulöfen  vermag.  2>ie  glüffigfeit  wirb  ftltrirt 
unb  fo  viel  rof;er  ijoljeffig  h>«i»  gegeben,  bid  fie  fauer  rea-- 
girt.  3n  folgern  3uflanbe  ftellt  fie  bie  hofaeffigfaure  Äalfauflo-- 
fung  bar. 

c)  J?oI$effigfaure  X^onerbe  mit  ?lrfenifge^alt.  £>ie 
brenntet)  ^ofjejfigfaure  ^^onerbe  mit  flrfenifgehult  bietet  ein 
guted  Sßinbemittel  für  ba$  rotrje  Pigment  bee*  Ärappö  bar. 
baumwollen*  unb  Üeinengewebe  bannt  gebrueft  ober  imprdgnirt 
unb  im  Ärappbabe  aufgefärbt,  nehmen  ein  frarfed  9ior£  oon  vie-- 
ler  Sntenfttat  an,  weldjeä  ben  Unterfudjungen  infolge  uod)  fe* 
frer  unb  bauerr)after  ifr,  al6  baö  burd)  blope  holjejfigfaure  Zfyow 
erbe  bargeftelfte  SHoth. 
Sie  f>of$ejTtgfaure  ^^onerbe  mit  2lrfenifgehalt  bereite  id)  nr'r 
auf  folgenbe  ©eife:   90  $funb  ?llaun  werben  in  einem  fupfernrn 
Äeffel  in  170  $funb- Jrifem  ©afTer  aufgelöjt,  bann  nad)  unb.narf) 
8'/,  ^funb  weißer  90?armor  ober  Äreice  eingetragen,  bie  2!uflöfung 
auf  ben  gilter  gebracht,  ber  @a(j  mit  SO  9>funb  ©äff«  au$gefiif;f, 
unb  bie  fcurcfjgelanfene  glu|Tigfeit  &ur  erften  gegeben.  ©äftrenb  biefer 
Seit  werben  3  ^funb  fein  gepulverter  weif  er  2lrfenif  in  100  $)funb 
fodjenbeni  ©affer  aufgelöjf,  unb  wenn  bie  auf  40  ©rab  SHeaumur  al- 
gefü^lte  2lfaunauflöfung  burd)  120  $>funb  flujfigeu  ^ol^effigfauren 
Äalf  $erfe£t  itf,  $ule£t  bie  flrfenifauflöfung  eingerührt,  unb  im  ubri* 
gen  wie  früher  angegeben  behanbelt. 

©enbet  man  $ur  Sarfrellung  ber  brenjlid)  &of$<ffia,faiirfii  Sf)0»5 
erbe  mehr  confifiented  ober  gan$  concreteö  ^ot^efftgfaured  93lei  ober 
holjejfigfauren  Äalf  au,  fo  miftelt  man  juvor  auö,  wie  viel  berfelbe 
§uf  gehörigen  3«f*(}«ng  beö  2llaun$  erforbert,  um  fcie  hier  aufgefubr- 
ten  f>oljeffigfauren  $hon«o*H  h11  «halten.  2)urd)  3»'faj)  von  Äupfer- 
faljen  wirb  bie  fupferhaltige  hol$ejfigfaure  $honerfcenbei$e  a,ewouncn. 
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SSenn  bie  r)of$effigfauren  S^onerbebei^en  mit  ©fei*  ober  Äalf« 
faljen,  bie  miltelfl  bejiiUirtem  (rrctificirtem)  ^olgejfig  bereitet  würben, 
bargeftellt  werben,  fo  enthalten  fie  viel  wertiger  emporeumatifayd  Öl 
unb  %\)tcr  ringemifcfet ,  unb  qualificiren  fid)  bar)er  in  fold>rr  i&efc^af* 
fenjeit  für  Weitere  unb  glän$enbe  Sarben  um  fo  bejfer. 

Die  brenglid)  t)of$efftgfaure  S^onerbe  £tf'4nrt 
burcb  folgenbe  (£igenfd)aften  aud : 

1.  ®ie  $eigt  bie  garbe  eine*  braunen  83iere£,  befugt  einen  brfnjlicfc 
empnreumatifd>en  ©erud) ,  ber  felbjt  ber  SÖaare,  bie  bainit  <)<-• 
brurft  ober  imprägnirt  wirb,  fo  lange  ansaugt,  bie  fte  gefärbt  i|1/ 
wonach  ber  ©erucfo  erft  gang  oerfcfcwtnbet. 

2.  Die  rmpnreiimatifcrje  ölige  ©ubflanj  fcfceint  $ur  fcefefiiguna.  Ut 
garbe  beizutragen,  tnbem  fie  eine  2lrt  Ölung  für  ben  ju  brurffii' 
Oen  ober  $u  färbenben  3eug  abgibt. 

3.  €Sie  fdjeint  etwa*  me£r  Sfyonerbe  auftuTöfen  im  @tanbe  ju  fein, 
ald  eine  reine  effigfaure  S^onerbe,  roei(  bie  garben  bamit  »oller 
unb  intenfioer,  ja  felbjt  aud)  tauerbafter  erfcbeinen. 

4.  3«r  SBermenbung  auf  leinene  Öewebe,  welche  flärfere  S5ei$en 
a(6  baumwollene  3euge  erforbern,  ift  bie  $o(je)Tigfaure  Sfcc-nfrto 
oorguglid}  geeignet ,  fatte,  bunfle,  Dauerhafte  garbenoerbiafruti' 
gen  jti  erzeugen,  wenn  man  bei  DarfteUung  berfelben  1/j  °*fr 
bie  $dlfte  weniger  Staffer  in  Xnwenbung  bringt,  um  bie  Sbeije 
red)t  concentrirt  ju  erhalten. 

5.  9ttit  holjefligfaurer  gifenauflofung  in  oerfcfjiebenen  $8er$äftnijffi» 
gemifd)t,  fönnen  alle  &d)attirungen  oon  Ärappbraun  Dur<& 
Ärapp,  unb  mit  ben  abjeftiogelbfärbenben  ^flaujenpigtncnun 
alle  3lbfhifungen  ber  Olioenfarben,  bann  eine  2ln$ar;(  ÜWiji'  ofctf 
Ü)?obefarben  intenftv  unb  Dauerhaft  probucirt  werben. 

6.  (Snblid)  ift  fie  wohlfeiler  M  bie  effigfaure  Sfjoner&e,  inöbeforr* 
bere,  wenn  fie  burd)  bie  3erfe{jung  beö  Alaune  mit  $ol$ejfiaJ««' 
rem  Äalf  bereitet  wirb,  in  welchem  3«|tanbe  fte  einen  fo  wohl- 
feilen 9fot£anfa&  barbietet,  wie  man  tyn  burä)  fein  anbercdäM* 
tel  erhalten  fann. 

£.  Dan  btr  mtin/hinfanren  €l)onerbr, 

• 

2>ie  wei n (lein f aure  ££onerbe  wirb  in  ber  ®cr)afwolIrt' 
fiSrberei,  wenn  2llaun  unb  SBeinflein  iunt2lnfieben  ber  ©olle  oer»** 
bet  werben,  gebilbet. 
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0aure  weinjleinfaure  §.f>onerbe  bietet  ein  gute* 
2fgend  beim  Sdrben  ber  (Schafwolle  mit  ben  organiföen  $igmen* 
ten  bar. 

3n  ber  ^Baumwollen»  unb  tfetnenfarberei  ftnben  beibe  feine  9Ser- 
wenbung. 

F.  Von  *cr  arfenikfauren  €ljonerbe. 

£ie  arfeniffaure  t$onerbe  wirb  in  einigen  fallen  in 
©erbinbung  mit  onbern  fcafen,  oorjüglid)  ber  effigfauren  S&onerbe, 
»erwenbet ;  (1e  leitet  aud>  bei  einigen  ?lpplicationdfarbrn  wefentlidje 
2>ienjte,  unb  wirb  auf  folgenbe  Htt  bereitet.  20  9>funb  Älaun  werben 
in  40  $funb  fiebenbein  iEBafier  aufgelöst,  bie  Äuflöfung  bttf  auf  60 
®rab  SReaumur  abgefüllt ,  bann  nad)  unb  naefj  20  sPfunb  gepuloer* 
te<  arfentffaureä  Äali  eingerührt,  wobei  eine  gegenfeitige  3erfe£ung 
ber  beiben  @al$e  ftatt  ftnbet.  £>ie  arfeniffaure  tritt  ndmli<fc  mit  ber 
£$onerbe  jufammen  unb  bilbet  arfeniffaure  fc&onerbe ,  wogegen  bie 
©cfywefelfdure  mit  bem  &a(i  gufammeu  ge&t  unb  fawefrlfaured  Sali 
bilbet,  wetefce*  man  in  ber  grojttdlte  au^frpflaUifiren  (aßt,  wonach 
bie  Jelle  Slüffigfeit  bie  arfeniffaure  $£onerbe  barflellt. 

Q.  Dim  *er  Italiener);. 

2>ie  &alitf>o  n  erbe  würbe  juerjt  oon  i? a u 6 m a  n  n  in  Cogfe* 
bacr)  bei  Colmar  atd  iöafid  für  organjfd)e  <pflan$eupigmente  beim 
färben  in  33orfd)(ag  gebracht  @ie  wirb  gegenwärtig  tu  mehreren 
&attunbrucferei*n ,  vor$üglicf)  für  SBaf&enbrucfrot^  au$  Ärapp  unb 
93ioleft  auö  (Eampedjefcolj  gefärbt,  verwendet,  wobei  man  i£r,  befon» 
berö  bei  jarten  SeiTinö,  fajl  einen  SJorjug  »or  ber  effidfauren  $$on« 
erbe  einräumen  wiU. 

i&eim  SBaljenbrucf  wirb  bie  Äalitfronerbe  fa(t  mit  gebrannter 
©tdrfe  oeroieft,  bie  lamit  gebrueften  3«^uge  müjfeu  oor  bem  Äu&fo* 
tj>en  unb  Sdrben  mehrere  Sage  in  einem  falten,  mebr  feuchten  ald 
troefenen  Orte  ber  atmofpfcarifdjen  Cuft  audgefebt  werben,  hamit  bie 
»Bereinigung  ber  fc^onerbe  mit  ber  Safer,  unb  bie  Trennung  vom  HU 
fali  oon  ber  £b*u*rbe  beförbert  wirb.  Die  3of>(nifäure  ber  Cuft  oer* 
binbet  (td>  ndmlid)  &ier  mit  bem  Hlfali ,  mad)t  baofelbe  fo&lenfaurer, 
woburcr)  bad  itbfc^eiben  ber  $&oner&e  oon  oemfelbeu  unb  bereit  \Q«rr* 
btnbung  mit  ber  iöaumwollfafer  bewirft  wirb. 
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Sie  Äa(itr)onerde  fann  auf  $wei  i>erfet)iedeneu  SSegen  dargejtfür 
Werben,  nämltcr): 

a)  2Bemi  durd)  9>ottafd}eulauge  auo  einer  Waunauflofuno,  frifd) 
gefdllfed  und  auägefufjted  Sr)onerdeiir)ndrat,  fo  uiel  in  Reißer 
d£enber  Äalilauge  aufgelotf  wird,  alö  die  Cauge  ötifsune^raeo 
im  (Stande  ifr. 

b)  Surct)  Serfefcung  bed  ?lfaune  mttteltf  d£enber  Äattfauge,  wobei 
folgenbermafjen  verfahren  wird.  Ä;;c>  80  $>fund  guter  ^)otta[d)e, 
30  <l>tad  frifd)  gebranntem  Äalf  und  300  <pfuud  fSBajTer  wird 
durd)  t)uljrundige$  £od)en  eine  djjeure  Äalilauge  bereitet,  oie 
511111  Mrlaren  in  einen  (Stander  gegoflen  wird.  93on  der  Haren 
Sauge  werden  112  SD?aü  biö  auf  67  üttajj  (die  9)?afj  511  2<pfunt> 
SÖaffer  angenommen)  eingedampft/  und  diefe  35  ©rad  iBaume 
jrarfe  äsende  Äalilauge  in  einem  Äejfel  fubr)et§  gemalt.  5D7an 
\ö\l  jefjt  60  «Pfund  gepufferten  ?((auu  darin  auf,  giefjt  die  flnf* 
Iöfung  in  ein  r)öl$erne8  $a(j,  welä)e3  tnd  Äut)fe  gefreut  roirt, 
wo  nad)  dem  Srfaften  daö  fdjwefelfaure  Äalt  auöfrpflalliflrt, 
und  die  jurucfgebliebene  gfiijfigfeit  da«  $r)onerdenfali  darjteüt. 

Sie  gluiJigfeit  wird  nun  abgegoffen,  der  SHücfjtaud  mit 
wenig  2Baj]Yr  abgefpiift  und  daö  liquidum  dem  erfreu  jugefe^t, 
woduret)  beiläufig  75  ^aj}  Sr)onerdenfafi  erhalten  werben. 

Über  daö  fd;uelfe  ajefeirigen  der  93afen  mit  der  g a f er 

du  rot)  'Mmmoiiiafgad. 

9>riuce  in  Co  well,  bei  23otfon  in  ÜJordamerifa,  r)at  biein» 
tereffante  Beobachtung  gemacht,  aufgedruefte  faure  tOJordantö  auf  den 
©toffen  fdjneU  ju  neutraleren,  und  dad  baftföe  ®al$  mit  der  Safer 
ju  frriren.  (Er  verf au fte  fein  Verfahren  in  (England,  welches  darin  be< 
jrer)t,  dap  man  in  einem  luftdichten  uerfchloffenen  Sttaume  Hinmoniaf* 
gaa  entwickelt,  oder  auch  in  felben  einjirömen  laßt,  und  die  ©rutf» 
waare  mitttl\t  «Rollenlaufed  i/2  bis  l'/2  Minuten  durchleset,  je  naaV 
dem  e3  fcfcwdchere  ober  ftärfere  Wujler  finb.  $n  (England  t)at  man  e3 
am  oort(H*iIr)afte(len  gefunden,  diefe  Vorrichtung  oberhalb  ber  SSafsen* 
bruclmafd)iuen  anzubringen,  wo  $ugleid)  daö  Srocfnen  der  gedruckten 
Saare  mit  biefer  Amnion iafgaöber)andfung  eine  Operation  au'ömfld^ 

Sflad)  biefem  Verfahren  föuuen  alle  Ärappmordantö  fctjon  naa) 
einer  £tunbe  dcö  Srucfö  gefur)fof£er  und  gefärbt  werden. 
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£>a$  93erfa&ren,  Die  SJafen  mittclft  Hmmontafgaö  auf  Dem 
Seilte  in  fo  fur$er  3eit  ju  befejligen,  foll  nod)  DenflJortbert  gewahren, 
Dafj  Die  i9?orDantd  73  fdjwdcfcer  angeroenDet  werben  fönnen.  SÖet  Die* 
fer  Operation  jerfejjt  DaS  ämmeniafgad  Die  ejfigfauren  SJafen,  unb 
bittet  mit  Der  @dure  Derfclben  2fmmoniafa(verbinDungeii/  wdbrenD  Die 
bafifdjen  ®afje  ftcfy  attfä  iunigjte  mit  Der  Safer  verbinbeu,  unD  ftcf> 
Dober  gleich  für  Dad  £>iird)ite&men  im  Äu^fotJbaDe  unD  Sdrben  im 
Ärapp--  ©Der  aiiDern  Pigmenten  eignen. 


5öon  bcu  organtf($en  garBfloffcn  beS  $flan* 

$cnret<$8. 

i 

örganifdje  »egetabilifdje  garbjloffe  werben  Diejenigen  genannt, 
tpelc^e  und  bad  pflanjenreicrj  Darbietet.  @ie  fmb  in  ber  Sttatur  über- 
aud  fcäufig  verbreitet,  unb  bilbeu  Diejenigen  #gentien,  beren  man  |id) 
mit  erbigen  unb  merallifdjen  SÖafen  in  ber  £)rucf<  anb  gärbefunjl  jut 
©arjleUung  farbiger  ^tydnoraene  bebienf. 

fBie  bie  Äunft  3*uge  $u  färben  oerjte&r,  cofortrt  bte  Statur  Zu- 
tuen unb  ©ewäcbfe  jegftdjer  2Crt  in  einem  viel  meitern  unb  pracbt&oUf; 
rem  Umfange/  inbent  burct)  ben  ÄreiSIauf  ber9>flan$enfafte,  burd)  Sin- 
wirfung  bea  ©auerjloffd  unb  bed  Cid)t$,  flufenweife  bie  gorben  gebil* 
Der,  unb  jule&t  in  ijrer  ooUfommften  tyraty  bargeftellt,  bad  fluge 
bed  3Renfcften  bezaubern,  gegen  meiere  bie  angeflrengtefte  Äunjl  mir 
^tumperin  bfeibt. 

Sfterfwürbig  finb  bie  (Erlernungen,  welche  und  bie  SHaturün 
^flai|$enreic&  Darbieter.  @ie  «eigen  und,  ba$  bie  »erf Rieben eu  garbeii/ 
welche  in  einem  organiföen  @tojfe  (tdj  ftnben,  nur  OToDificattonen 
eine*  unb  beffelben  (Stoffe*  ffnb,  unb  baß  bei  bem  Hfte  bed  $EBaa)fen$ 
ber  $>flan4en  Wrfungen  ber  örobation  unb  iSedojöbatioii  oorfomrmfy 
benen  analog,  bie  burd)  »e&anblung  organif^ec  Stoffe  fünjllia)  in 
unferen  Laboratorien  £eroorgebrad)t  werben. 

2>ie  $Bur&eln  fcfcetnen  beut(id)  rebucirenbe  (Sigenfdjafteu  ju  &<* 
(tfcen,  wä^renb  bie  sölätrer  ber  ®i$  ber  enrgegengefe&ten  Srfc^einung 
finb.  Urfprungficf)  ijl  ber  Saft,  welcher  anö  ben  SSurjeln  in  Die  Ö<' 
faje  ber  $>flan$en  gefilmt  wirb,  farblos,  unD  bie  verriebenen 
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fdjattirungen,  meiere  bte  ©lumen  $eigen,  unb  bei  (Simoirfung  ber  Üuft 
fo  leicht  wechfeln,  nur  golge  bed  Qriuflujfea  bed  ©auerftojfed  auf  ben* 
felben.  <8iefe  weiß  ober  rotfc  aufgeblühte  Blumen  werben  an  ber  Cuft 
blau,  flnbere,  welche  ftch  in  ben  Änofoen  gtetc^faUd  o&ne  gdrbuug 
befanben,  nehmen  nach  Maßgabe  i^red  Hufblu&end  nach  unb  nach  eine 
gelbe  ftarfce  an/  unb  enbigen  bamit,  baß  fte  beim  2tbfrerben  eine  braune 
Färbung  erhalten,  ©ei  allen  ©(unten  i|1  bie  gdrbung  immer  am  Um* 
fange/  an  ben  SKdnbern  auflgebilbeter  unb  tiefer  ald  im  QRittelpunft 
ofcer  am  Juß  ber  ©lumenbldtter,  nämlich  ba,  wo  bie  (Sinwirfung  ber 
Cuft  unb  bed  Cichtd  am  entfcftiebenflen  ijr.  <5d  ijl  ba&er  wafcrfcheinlich, 
baß,  wie  93iren  bemerft,  bie  Öjpbarion  bed  Saftee*  viel  e&er  am 
äußern  SKanb  ber  ©lumenbldtter  gefchie&t,  als  in  ben  tnnerften  $(>ei* 
len  ber  ©turnen,  unb  baß  t'^re  gelbe  gdrbung  eine  nieberigere  Orpba* 
ttondjlufe  fein  mufj,  a(£  bie  rotten  unb  blauen  ober  anberen  <&d)att'\* 
rungen,  welche  fie  umgeben.  $  reiß  er  t  ff  ber  feflen  Überzeugung, 
baß  bie  2Bur&e(n  nur  farblofe  ober  wenig  orpbirte  gliijfigfeiten  in  bie 
$flan$en  treten  lajfen,  unb  baß,  inbem  biefe  gfujfigfeiten,  je  met)r  fte 
ber  Sinwirfung  ber  2uft  auogefefct  finb,  ftd)  immer  me&r  färben,  alle 
Sarbenmobipcattonen,  welche  man  in  einer  unb  berfelben  $fian&e  an* 
trifft,  oon  einem  unb  bemfelben  Stoffe  in  oerfcrjiebenen  Ojpbationd* 
(lufen  ^errü^ren. 

Sntereffante  Beobachtungen,  welche  und  geigen,  wie  bie  2Bir* 
fung  ber  Qetoxybation  mit  ben  £Bur$eln  oor  ftd)  ge^t,  oerbanfeu  wir 
tyreißer.  ©eine  93erfucf)e  mit  ben  Stengeln  ber  ©affaminen  (Im- 
patiens  parviflora),  welche  ber  2Öur$eln  ooUfommen  beraubt  in  eine 
?*fung  oon  reiner  Snbigofchwefelfdure  getaucht,  abforbireu  biefelbe 

» 

unjerfe^t ;  man  |te$t  bie  ©efäße  ber  @tenge(,  in  welche  bie  S^be  ein* 
tringt,  (Ich  blau  fdrben,  unb  in  3—4  Sagen  oerweifen,  wogegen  bie 
mit  SBur&eln  oerfe^enen  Stengel  bie3«bigofd)wefelfdure  auch  aber  im 
beöoj:i)Dirten  3«ft«nbe  o&ne  fich  felbft  ju  fdrben  aufnehmen.  £ie  3"* 
bigofchwefelfdure  entfärbt  ftch  in  ©egenwart  ber  SDBur^eln  fogleich. 
SBenn  biefer  «Oerfuch  an  ber  8uft  angebellt  wirb,  fo  jeigen  ftch  jwei 
entgegengefejjte  SfiBirfungen,  bie  Oberfläche  ber  inbigofauern  Cöfung, 
welche  mit  ber  Cuft  in  ©entyrung  fte^t,  erfcheiut  ald  eine  blaue 
Schicht,  wd^renb  bad  3miere  buref)  bie  rebucirenbe  Simuirfung  ber 
2Bur&e(  farbloö  wirb,  ober  eine  leicht  grünliche  ®chattirung  annimmt. 
l|nter  biefen  Umfldnbeu  leben  bie  ©alfaminen  gan$  gut,  unb  ben  (£r* 
fd)einungen,  welche  Dabei  oorge&en,  folgenb,  fann  man  beutlich  bie 
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Organe  unterfcheiben,  tu  Wefelen  ber  garbjlojf  be3  3»bigoö  neue  ü)?o. 
bifteationen  erlebet.  2>o  ftefjt  man  it)n  in  bie  Blumenblätter  eintreten, 
wo  er  unter  (Sin  wirfung  oed  ®auer|tojfed  blau  wirb,  ©erben  bie  blauen 
Steile  von  dem  fünfte  an  beobachtet,  ivo  bie  ftarbe  am  tiefjten  er« 
fci>eint,  bis  cem,  wo  fte  faum  bemerflich  itf,  fo  fann  man  umgefe$rt 
auch  oie  ?lbjlufuugen  Der  $ar6e  bei  bem  Eintreten  be$  @afteä  verfol- 
gen unb  bie  ®i'fd{je  bewerfen ,  welche  in  bie  2Mumeu  einführen.  Sief« 
Beobachtung  betätigt  ftch  bei  allen  im  SEBachctt^ume  begriffenen  3Mu 
inen ,  unb  man  bemerft  bafelbjl  frete)  bie  Orpbation  be$  ^arbjloffe« 
unb  bie  Färbung  b.ffdben  i(t  immer  befto  mehr  vorgeritten,  je  ivei» 
ter  er  fiel)  von,  ben  Snjectionögefdjjen  entfernt. 

Der  Stengel  $eigt  auch  gefärbte  Steife,  bie  am  meiften  nach  flu* 
f$en  gelegenen  ©efdfje  finb  grün  gefärbt  unb  fo  Beweis  einer  vottfhin; 
bigeu  Orpbatton  in  ben  Organen. 

SSBenn  bie  2Burjeln  für  ftch  allein  bie  (Stgenfchaft  befT^cn ,  eine 
Snbigo^nflöfung,  um  fte  nachher  abforbiren  $u  fönnen,  511  rebuciren, 
fo  müjfen  fte  zugleich  bie  Äraft  beftjjen,  eine  neue  Ouanritdt  ©auer* 
froff  $u  binben  ober  auö$ufcheiben,  benn  eS  fann  £ier  nur  jwei  2lrten 
geben ,  ftch  bie  Seöojrpbation  beS  3"bigod  jtt  vergegenwärtigen : 

1)  Sßirb  ber  3nbigo  entweber  entfärbt/  inbem  er  feinen  ©auerjloff 
verliert,  unb  bann  muß  berfelbe  burch  bie  2Bur$elu  ober  burch 
bie  in  benfeiben  ent^aitenbeu  Stoffen  abforbirt  werben,  ober 

2)  im  ©egentt)eil,  ber  3nbigo  wirb  entfärbt,  inbem  er  SEBajferftojf 
aufnimmt;  ba  nun  biefer  lefctere  nur  von  $erfe&tem  SBajfer  &er-- 
rühren  fann,  fo  muß  (ich  ber  ©auerjtoff  auf  irgenb  eine  2trt  bin« 
ben  ober  burch  ba$u  geeignete  ©efäfje  frei  machen. 

2>iefe  burch  9> reif f er  mit  ber 3nbigofchwefelfdure  unternommenen 
QJerfuche  {eigen,  welche  &öchft  wichtige  SHolle  bie  g&ur&eln  fvielen  un& 
gejlatfen  zugleich/  bie  Organe  fennen  $u  Urnen,  in  welchen  bie  eilige* 
gelieferten  Srfcheinungen,  b.  £.  bie  O.robation  unb  Dedoxnbation  vor« 
fallen.  2luö  i&nen  erfefjen  wir,  baft  bie  Ojrnbation  in  ben  aMumenbM-' 
tem  ber  Blüt&en  vollfommen  ifr,  ale  wenn  e0  bafelbft  nur  eineöat^ 
tung  ©efäjje  gebe;  biefe  Organe  finb  bie  erflen,  bie  verfchminben.  3« 
ben  Blattern  ijt  bie  O.inbation  fe^r  unoollfommen  unb  nur,  wenn  b<f 
ÄreicHauf  ber  @dfte  aufhört,  erleiben  fte  bie  tfbfchattirung  tyrer  Sar- 
ben, welche  alle  bem  ojnbireuben  (Sinflujfe  auögefefcten  garbejloff  erleid 
ben  unb  abjterben. 

£>ie  organifchen  garbjloffe  beö  9>flan$en;  unb  Sjnerreicja  f«f 
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Den  ©ebraucr;  in  Der  garbefunfl,  Di*  und  bütd)  bei\  Jpanbel  »orfommen, 
bifDen  3ufammenfe&ungen  »erfcfcieDener  ®ub|lan$en,  Deren  wef entließe 
SÖejlauDtbeiie  Die  eigenrJi^  reinen  Pigmente  biiDen,  welche  in  »erfd»ie« 
Denen  93irr£ültniflen  mit  anDern  Materien  oerbunDen  finD.  £)ie  Chemie 
£at  Die  reinen  Pigmente  audjufdjeiDen  gelehrt  unD  Den  bid  je&t  audge- 
fcfyieDenen  fofgenDe  Benennungen  gegeben: 

Ouercitrin  Dem  reineu  garbejiojfe  Der  Cluercitronrinbe. 


S0?orin 

Cuteolin 

gufiin 

fft  f>  am  n  in 

(Eurcumin 

JÖirin 

3li$arin 

Garminjioff 

Braplin 

©antafin 

Gart&amin 

Drein 

3nDigotin 


v 


y 

rotten 
reinen 


Ded  @elb&of$ed. 
Ded  2Bau. 
Ded  gifet&oljed. 
Der  ©elbbeere. 
Der  (Eurcumawurjel. 
Ded  Orfean. 
Ded  Ärapp. 
Der  Godjeiiille. 
Ded  (Säfafpinien. 
DedSanDel&oljed. 
Ded  ®aflord. 
Der  Orfeille. 
Ded  3nDigo. 


Jpämatin  (ipämatornlin)  Dem  reinen  gärbeftoffe  btfd  (Sampele* 
£oljed. 

2>ie  fludfcfceiDung  unD  SBejlimmungen  Der  reinen  Pigmente  Dan» 
Un  wir  (Efjeoreul;  $  reiß  er  &at  jie  jeDodj  fpäter  tbeilweife  noefy 
reiner  Dargejlellt,  i&re  Sigenföaften  beftimmter  ongeDeutet  unD  fol* 
gaibe  ganj  rein  tn  frojtaUinifcfyer  garm  audgcfdfieDen : 

a)  £>ad  3ftortn, 

b)  Dad  Cureolin, 

c)  Dad  3(i(arin, 

d)  Dad  Jpämatin  (£amato*D(in), 

e)  Dad  weiße  unD  blaue  3nDigotitt. 

2)ie  anDern  audgejogenen  reinen  Pigmente,  welche  nur  Spuren 
oon  ÄrpfraUifatton  geigen  unD  in  gorm  von  (Srtracten  erfdjeinen,  finD: 

a)  Dad  (Eurcumin, 

b)  Dad  Sarmin  (Garminfloff), 

c)  Dad  @anta(tn, 

d)  Dad  fcrafilin, 
v.)  Dad  Gart^amin. 
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Die  reinen  garbjtoffe  ber  ©elbbeere,  be$  Orkan,  ber  Orfeifte  ic. 
$at  man  bid  jejjt  non)  nicht  t folirt  bargefleUt.  Um  bie  reineu  garb« 
floffe  in  ÄrnjiaUen  ju  erhalten,  beobachtet  g>r  ei  ff  er  folgenbe*  fljer* 
fahren : 

»OTan  be&anbett  bie  färbenbe  @ubilan$  mit  SBajfer,  tflfohot, 
St$er  ober  einem  fd)wad)  a(faltfd>en  SBajfer,  nnb  fchuttelt  gut  auöge* 
waföeneft,  burd)  3erfe|ung  t>ed  falpeterfaureu  3Meiorob6  burch  faufti- 
fd)ed  Xmmonium  bargettellteä  SMeiorpbhobrat  mit  ben  gefärbten  glüf* 
jigfeiten.  Oft  falt,  feiten  mit  JJt'lfe  einer  getinben  23ärme,  fe£t  ftcfy 
ber  ganje  ^arbfloff  ald  unauflöslicher  »leilaf  ab  uub  bie  glüjfigfeiten 
ftnb  oollfommen  entfärbt.« 

Die  Cafe,  welche  man  erhält,  bilben  faure  93erbtnbungen ,  unb 
finb  um  fo  weniger  gefärbt,  je  frifcher  bie  gärbemittel  waren,  meldte 
man  oermanbte.  Dieß  ift  ber  gall  mit  ben  ©elb-  unb  iKotQf>öl$ern;  ba$ 
innere  ober  ber  £ern  bed  ipol$rä,  gewöhnlich  weniger  gefärbt  /  befon> 
berd  in  etivad  frarfen  Stämmen,  gibt  lebhafte  aber  minber  jtarf  ge» 
färbte  £afe.  Die  frtfd^en  2Bur$eln  b*6  ÄrappS  geben  eben  fo  einen 
rötlich  gelben  Caf. 

Durd)  biefed  «Oerfa^ren  erhalt  man,  wenn  man  burd)  ben  f&ttu 
talt  ®ä}wefe(wafferjiofff<Iure  im  Übermaß  ge^en  faßt,  eine  ooilfommen 
farblofe  glujfigfeit,  aud  welcher  man  burch  freiwillige  33erbunftung  in 
mit  Rapier  bedeuten  ©efd§en  ober  burd)  2Ibt>ampfen  im  luftleeren 
Staunte  bie  garbjroffe  al6  farblofe  ÄrpjlaUe  erhält.  Die  (Sigenfd)aft 
ber  ^chwefela>ajferjrofffäure,  bie  organifchen  Pigmente  ju  entfärben, 
beruht  lebiglid)  auf  einer  Dcaojrpbation,  welche  fiattfinbet  unb  woburd) 
Schwefel  abgefegt  unb  SBBafTer  gebilbet  wirb,  bafcer  bie  frühere  Mei- 
nung einiger  (E t)emifer  irrtümlich  tjt ,  wenn  fte  behaupten,  baß  bie 
(Entfärbung  burd)  93erbinbuug  M  ©afe$  mit  bem  garbjloff*  erfolge. 

Me  erhaltenen  garbftoffe,  gleichviel,  ob  farbloö  ober  gefärbt, 
reagiren,  wenn  (le  gan$  rein  finb,  fauer,  bafcer  mau  bie  Cafe  auch  al$ 
wirfliche  &alje  betrauten  fann. 

Stenn  bie  farblod  audgefdjiebenen  Pigmente  ber  Cuft  au*gcfefct 
werben,  fo  färben  fte  fid)  immer  mebr  unb  mefcr,  gelangen  jebod)  ju 
einer  feflfte^enben  garbe,  welche  bei  fortgefejjter  (EinwirFung  Der  Cuft 
uub  £anptfdchlich  be$  Cidjted  wieber  oerfchwinbet.  Die  gärbung  ge* 
fch'efjt  fej^r  fa>nell  unb  auf  eine  energifche  ätt  unter  bem  boppelten 
Sinflujfe  ber  Cuft  unb  eine*  Hlfalid,  befonberS  be*  Ammonium*. 
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2Cu0  ben  wichtigen  Söerfuchen  von  C^eur^ul  unb  $  reif  f  er 
refultirt,  baß: 

1)  Die  vegetabilifchen  garbftoffe  in  bcn  jungen  9>flanjen  unb  im 
Innern  bed  organifchen  ©ewebed,  welches  nicht  bem  (Sinflujfc 
ber  tfuft  audgefefct  ift ,  farbtod  ftnb. 

2)  Dafi  ed  ber  <&auerfioff  ift,  welker/  inbent  er  fich  mit  biefen 
S  toffen  oerbiubet ,  t^re  gdrbung  hervorbringt. 

5)  Da0  bie  verfchiebenen  garbjloffe,  welche  man  aud  ben  3*ll*n* 
gewebtn  einer  unb  berfelben  ^flan$e  gewinnt,  olle  von  einem 
einigen  urfvrunglia)  farblofen  @tojfe  abftammen,  welcher,  tnbem 
er  mehr  ol>er  weniger  ^auerftoff  abforbirte,  biefe  verfchiebenen 
SEftobificatiouen  herbeiführte,  meiere  man  burcr)  befonbere  tarnen 
unterfd)ieben  fyat. 

4)  Dap  man  bie  garbftoffe  ber  Q^ffanjen  wieber  farblos  machen 
fann,  wenn  man  fie  mit  Körpern  jufammen  bringt,  welche  ihnen 
ben  ©ouerjloff  entgehen,  wogegen  ihnen  ihre  garbe  wieber  ge* 
geben  werben  fann,  wenn  man  |te  ber  (Sin wirf ung  fauerftoffhal* 
tiger  Äorper  audfejjt. 

5)  ©ewiffe  Pigmente  verlangen  jeboch  jur  (Entwicftung  ihrer  garbe. 
bie  gleichzeitige  ginwirfung  ber  Pttft  ober  bed  £auerfloffe$  unb 
ber  33afen.  3m  Allgemeinen  vtrurfachen  b*fonber$bie  ftarfenSÖafen,.  m 
Äali,  Siatron,  Ammonium/  in  ©egenwart  berCuft  bie  gdrbung. 

6)  Die  Analpfe  er  weifet,  ba0  bie  farblofen  @foffe  weniger  fauer* 
ftcffhAltig  flnb,  al$  biefdben  grfdrbten  ©toffe. 

7)  Die  garbfloffe  befi(*en,  gleichviel ,  ob  farblod  ooer  gefärbt,  offen* 
bar  faure  (Sigenfchaften ,  b*fon&erd  aber  in  (euerem  gallf.  @ie 
rotiert  Caftmid  mehr  ot>er  weniger  unb  neutraliftren  bie  33afen. 

8)  Die  Cafe  finb  wirf(id)e  (£>al$e  in  beftinimten  Proportionen. 

9)  Die  fälligen Sufammenff^ungen  vereinigen  fia)  nur  bann  feft  mit 
ben  verfchiebenen  Zeuqen,  wenn  fie  auf  bem  gaben  be$  ©ewebed 
felbjt  hervorgebracht  würben  ;  wo  nicht,  fo  itf  ber  £loff  einfach 
mit  ber  garbe  belegt  ober  überwogen  unb  eine  einfache  SEBafch* 
nimmt  fie  bauon  weg. 

10)  Die  @ättigungöcapacitdt  ter  fauren  Pigmente  vermehrt  (ich  wit 
ber  Wenge  ©auerftoff,  welche  fie  enthalten;  fie  wdchft  mit  ber 
dahl  ber  ©auerftoffatome. 

11)  Die  (Ehromfdure  unb  ba$  bovvelt  chromfaure  SUli  reagtren  auf 
bie  garbfloffe  burch  i^ren  eauerjtoff.  Dad  Ghromojrnb,  weldjcö 
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fict)  in  biefem  gnCfe  l>ilbct  /  oerbinbet  fid)  mit  bem  rfrdnberten 
ober  c.rnbirten  garbcftoff  unb  bilbct  einen  £af,  welker  mit  beut 
©ewebe  oereinigt  bleibt. 
12)  Die  ®dNt»efe!waiTer(roff!anre  entfärbt  bie  Sorbejloffe ,  inbem  fie 
biefelben  beöorpbirt  unb  fie  fo  auf  i£ren  urfprunglidjen  3ujlanb 
jurneffü^rt. 

©elbfäroettfte  prganifefte  ^ßffattsettptßtitctite«. 

3af)Ifo$  (inb  in  ber  Pflanzenwelt  bie  ©emdcfjfe  oerbreitet,  welche 
ein  gelbfdrbenben  Pigment  enthalten.  (Sin  großer  Sfceil  ber  pflanzen, 
ber  Blatter,  3weige,  grillte,  SRinben,  fo  wie  oiele  ipöljcr  nnb  SBur* 
$elu  enthalten  baöfelbe  i^rer  9?atur  nadj  in  oerfcf)iebenen  quantitativen 
93err;dltnijTen.  3"  ben  allermeijten  ®ewdd)fen,  bie  einen  gelben  fiatbc 
fbff  enthalten,  ijt  berfelbe  abjeftioer  Statur,  b.  f).  er  färbt  unmit- 
telbar ntcl)t  für  fiel),  fonbem  bedingt  jn  feiner  (Entwirf  In  na,  nnb  befe» 
fligung  farbiger  Phänomene  mit  ber  gafer  ber  Baumwolle,  bed  deinen, 
ber  £eibe  unb  ber  SSBolle  fogonannte  3ioifcf>fnmitfel,  ffofen  ober  WnU 
jen,  bie  balb  in  erbigen,  balö  in  metallifdjen  «öerbinbungen  mit  £du-* 
17!?  befielen,  buret)  welche  bie  3*nge  ertf  vorbereitet/  ober  welche  n»an 
mit  ben  todfferigen  pigmentßou^ügen  oerbtnbet,  um  Sorben  f)eroor 
$u  bringen  unb  biefelben  $u  juiren. 

Unter  ben  befannten  gelbfdrbenben  organifdjen  ^flanjenpigmenten, 
welche  in  ber  gdrbvfunjt  ficfy  o^ne  3wifcrjenmittel  mit  ben  $u  färbenden 
©toffen  f  u  b  |1  a  n  t  i  o  oerbinben,  fennen  wir  in  ber  praftifdjen  2lu$iUuing 
nur  ^wei,  ndmlid)  bie  Gurcumawurjel  unb  ben  Orlean.  3war  gibt 
ed  in  ber  Sflatur,  namentlich  in  ben  ferneren  SGBeltt&eilen,  2lfien,  71  frtfa 
unb  tfmerifa,  manche  pflanje,  beren  frtfcr>er  $£aft  baumwollen-'  unb 
Üetnenjroffe  bauert)aft  fnbjiantio  gelb  färbt,  jebod)  bleibt  i^re  3ä&l  in 
jenen  Cänbern  im  93er£dltni0  immer  gering  gegen  abjeftio  gelbfdrbente. 

Die  gelbfdrbenben  abjeftioen  Pigmente,  welche  in  ber  europdi« 
fdjen  Drucf--  unb  gdrbefunjt  allgemeine  flnwenbung  finben/  fmb: 

1.  Die  Ouercitronrinbe  (Quercus  tinetoria). 

2   Da$  ©elb&olj  (Morus  tincroria). 

3.  Dad  Sifetfwlj  (Rhus  colinus). 

4.  Der  $Bau  (Reseda  luteola). 

5.  Die  &d)arte  (Serratula  tinetoria). 

6.  Der  ©inft  (Genista  tinetoria). 
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7.  Die  ©elbbeere  ober  Äreujbeere  (Bhamnas,  infcctonus,  ala- 
ternus  unb  catharicus\ 

8.  Der  9t&amnin--£rtracr. 

fubfranttoe  gelbfdrbenbe  Pigmente: 

1.  Die  (£urcumawur$el  (Amomam  curcuina). 

2.  Der  Orlean  (Bixa  orellana). 

Jn  bie Älafle  Der  ge (bfdrbenbr n  abjefrfoen^flanjenpigmrnre,  He  mir 
r&eilweife  £ie  unb  ba $um gdrben  oerwenbet  ober  bcr&ennrniß  tJjrer  fär* 
benben  gfgenfcfjaffen  wegen  angeführt  ju  werben  oertieuen,  $db(en  wir : 

1.  Die  *Kinbe  be$  wilben  ?lpfelbaumed  (Pirus  malus). 

2.  Die  9tinbe,  3weige  unb  Blatter  Der  fcirfe  (Betula  alba). 

3.  Die  SRinbe  unb  t$rud)r$apfen  ber  Richte  (Pinus  sylvestris). 

4.  Die  diinbe  ber  £rle  (Betula  alnus). 

5.  Der  weifje  3RauIbeerbaum  (Morus  alba). 

6.  Die  itolienifdje  flippe!  (Populus  italica);  vergleiche  Ding« 
ler'd  neueö  Journal  ber  35aumroollenbrucferei,  S3b.  1. 

7.  Die  purpurrote  SBeibe  (Salix  purpurca). 

8.  Die  j)?inbe  ber  £fd)e  (Truxinus). 

9.  Die  9?e£*  ober  ipafen^eiDe  ( Spart  i  um  scoparium);  ttrrgTetd'e 
Äurrer'ä  3ibf)anMung  in  d)  iv  e  t  g  g  e  r'ö  Journal  ber  (Ef?e-- 
ntie,  &b.  IQ,  unb  Dingler'O  neued  Journal,  £3o.  I. 

1 0.  Dad.  £anfjlricffraut ;  vergleiche  %  r  a  c  o  n  n  o  t'6  MfjanMung  in 
Ding  ler'd  neuem  Journale,  &t>.  4. 

11.  Die  gärberfamille  (Amhcmis  tinetoria);  vergleiche  Jud/ö 
?ibb<mblung  in  Dingler'd  neuem  Journale/  35b.  I. 

12.  Dad  @anft  Jafoböfraut  (Genecio  Jacobaea). 

13.  Die  fanabifdje  ©olbrutfje  (Solidago  canadiensis). 

14.  Die  amerifauifd)e  Jugland. 

15.  Die  beutferje  Ord)id ;  rergfeiefte  Atrrrei'd  ?lbl;anrfnng  in 
®d)weigger'$  Journal  ber  Chemie,  10,  unb  Ding* 
ler'ö  neued  Journal,  $£b.  I. 

16.  Die  Gaidenia  ilora  unb  Grandiflora. 

17.  Der  eg»ptifd)e  Cigutfcr  (Ligustrum  egypticum). 

18.  Die  äMdrier  ber  großen  Toffel  (Urtica  divica). 

19.  Die  gemeine  Grinbunirjel  (Rumex  acutus). 

20-  Der  Arocfoboru  (Trigouclla  foenum  graecum);  vergleiche 
Ä  u  r  r  e r'd.  3lbf>anblung  in  D  i  n  gl e  r'tf  neuem  Journale,  ^b.  3. 
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21  Die  3roifMföafrn  (Allium  ccpa);  vergleiche  Äurrer'ö  2ib- 
(janblung  in  Dingler'd  neuem  Journale,  $üb.  2. 

22.  2»  ©ammetblume  (Tageies  patula)  unb  eine  SlÄenge  onberer 
9>flan$en  me$r. 

2lUe  tiefe  meifr  einjjeimifchen  9>flan$en,  Zäunte,  ©träucher,  SHtn* 
ben,  SBttrjeln  enthalten  einen  abjeftioen  gelben  garbjtoff,  welcher 
in  me£r  ober  min  ber  reichlichem  93er^ä(tm'ffe  in  i£nen  oor^anben  ijh 
9Wer)rere  berfelben  (jaben  (ich  oft  fcjjon  einer  2tnwenbung  im  ©rojjen 
jtt  erfreuen  gehabt. 

Die  wichtige  (Sntbecfung,  welche  (Eidner  unb  Cot)age  ge* 
macht,  au«  ben  gelbfdrbenben  organifdKn$flanjenpigmentenmitfchwe. 
fe(faurem  Äupfer  unb  faujrifchen  Alfalien  fd)öne  grüne  tfafe  ald  Äör» 
perfarben  in  »erfchiebenen  9?uancen  barjufletlen,  oerbieuen  bie  banf- 
barjle  ilnerfennung,  weif  fte  bie  giftigen  ber  ©efunb^eit  £öchjr  nach- 
teiligen arfenifr)altigen  grünen  kupferfarben  in  ber  Deforationömale* 
rei  u.  f.  w.  »oUfommen  $u  erfe^en  befähigt  finb.  gür  bie  Darflelluug 
btefer  unfehdblichen  grünen  Körperfarben  eignen  fleh  ber  SÖau ,  bie 
©charte,  bie  jCUiercitronrinbe ,  bad  @tlb£ol$,  gifetr)olj,  Herberte, 
©elbbeere,  Drlean  u.  f.  w.  Der  2lu0$ug  »on  SGßau  liefert  eine  fd)öne 
hellgrüne,  Ouercitronrinbe  eine  tief  bunfelgrüne,  ©elb£ol$  bunfelgrüu, 
gifett)olj  bläulich  r)ellgrün,  ©ummigutti  einen  ähnlich  gefärbten,  per* 
fifch*©elbbeere  einen  £errlich  bunfelgrünen,  (Eurcuma  einen  bemä&au  ä&n-- 
lich  grünen,  SÖerberid  fchön  bunfelgrünen,  Orlean  hellgrünen  lieber* 
fchlag.  fluch  aud  bem  gelbgefarbten  SBaffer,  welched  bei  ber  ©affer* 
röfte  beGglachfed  erhalten  unb  bieder  »ollig  nufcloG  weggeworfen  wirb, 
fann  burefc  3«ftiJ*n  von  Kupfervitriol  unb  Äfcfalilöfung  eine  tiefe  bun* 
feigrüne  garbe  bargeftellt  werben. 

Um  bie  grüne  garbe  fchön  $u  ermatten,  ijl  e$  not$wenbig ,  ben 
©erbefroff  aud  beujenigen  Aud^ügen,  welche  benfelben  enthalten,  $u\>or 
ju  entfernen,  er)e  bie  grüne  garbe  gefällt  wirb. 

Über  bie  Darftellung  ber  grünen  garben  auö  ben  9>flan$enpig* 
menten  mit Kupfervitriol  unb 2i$lauge  berichten  (SUnerunbCor)age 
golgenbed:  »Da$  SGBaugrün  foll  ale*  SKepräfentant  für  alle  übrigen 
gelten.«  QRan  nimmt  eine  beliebige  9E)?enge  gerfchntttenen  SBau,  über 
gießt  ibu  in  einem  blanfen  fupfernen  Kefiel  mit  SBaffer  unb  erwämit 
bie  glüffigfeit  auf  40—48  ©rab  SReaumur.  Der  pltrirten  2Baubrii£* 
wirb  fo  oiel  Kupfervitriol  $ugefe£f,  bie*  bie  glüffigfeit  eine  Dunfeigrüne 
garbe  angenommen  £atj  nun  wirb  bie  #£fauge,  etwa  10  ©rab 
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fo  fange  &in$ngefe{>t,  bid  bie  über  bem  entflanbenen  9lieberfd)Iage  fle^ 
£enbe  glüjfigfeit  fafl  wajTer£eü*  erfcfceint.  2Benn  Dtefer  3eitpunft  ein* 
getreten  ifl,  fonn  bie  Darfletlung  ald  gelungen  betrautet  werben. 

Der  erhaltene  grüne  Sftieberfdjlag  wirb  völlig  mit  SBaflVr  aud^ 
gefügt  unb  hierauf  bei  16—24  ©rab  «Heaumnr  getroefnet.  SSBirb  ber 
Äupfervitriolauflöfung  gleichzeitig  Mann  $ugefe£t  unb,  flott  mit 
lauge,  mit  fobfenfaurem  Kalt  gefällt/  fo  (äffen  fld)  verfd}iebene  gor* 
benabßufungen  hervorbringen/  welche  fafl  oUe  ein  weit  tiefered  ©rün 
fearßellen,  a(ö  bie  blöder  befannt  geworbenen  Korten  bed  grünen  Ul* 
tramarind.  @o  wie  bad  SÖBaugrün  werben  aud)  bie  onbern  grünen  gar-- 
ben  bargeflellt,  nur  bajj  au«  ben  gerbflojfbaltigen  Tludjügen  ber  ©erb-- 
flojf  burd>  Ceimauflöfung  juvor  gefallt  werben  «fuß. 

Die  gut  audgefüjjten  unb  im  Trocfenofen  bei  16- 24@rab$Reau* 
ntur  getrockneten  Ü?ieberfd)ldge  befi^en  folgenbe  (Eigenfcftaften : 

1)  @ie  verlieren  bureb  bie  erwähnte  Temperatur  nictjtd  an  ber  Fein- 
heit ber  garbe,  wiberße$en  bafcer  einer  SBärme  von  16 — 24 
©rab  SReaumur,  $wifd)en  40—48  ©rab  fangt  bie  grüne  garbe 
aber  an,  in  eine  me^r  olivengrüne  überzugeben,  weld)e  bei  80 
©rab  oltvenbraun  wirb. 

2)  Durd)  bie  (Sinwirfung  ber  Walien  unb  bed  gebrannten  Kalfd 
wirb  bie  grüne  garbe  bei  gewöhnlicher  Temperatur  nicht  verein* 
bert ;  auch  vom  bellen  Sagedlicht  erleibet  biefelbe,  felbfl  nach 
mehreren  Stachen,  burchaud  feine  merfliche  QSerünberung. 

Die  3ufammenfe^ung  ber  völlig  lufttroefenen  Sftieberfchläge  befielt 
in  100  feilen  aud  72,5  KupferorDb,  16,5  S&ajfer  unb  1 1,0 Pigment. 
Diefe  3«hIen  fönnen  ald  annä>rnb  übereinflimmenb  für  bte  verfc^ie» 
benen  grünen  Sttieberfchldge  betrachtet  werben.  Die  flnalnfe  (teilten 
<£(dner  unb  Co^oge  mit  Cuercitrongrün  an. 

O^ne  3»fa&  von  ?ifclauge  Unb  bloß  bureb  Kupferauflöfung  ent< 
fie^t  nur  eine  blaulich  grüne  gärbung,  nie  aber  ein  fc^öner  grüner 
Sftieberfchlag. 

Die  SRetn&eit  ber  grünen  garbe ,  i£re  »efldnbigfeit  gegen  2Cffa» 
lien,  <£rben  unb  £uft,  bie  SBo^If<rtf |»ett  ihrer  Darflellung  unb  ©ewin- 
nung  fd)öner  Körperfarben  ald  Änflrid)»  unb  Tufdjfarben  jetgen  bie 
SÖichttgfeit  biefer  (Entbecfung. 

hud)  ohne  änwenbung  von  Kupfervitriol  fann  aud  ben  #ud 
jügen  ber  gelbfärbenben  <pflan$en,  benen  3'nnfflU/  Älaun  unb  tot)* 
len  Saure  fflatronauflöfung  jugefe&t  wirb,  wobnrcfc  ein  gelber  Sflieber 
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fd)lag  entfielt,  griin  grbilbet  werten,  wenn  man  ben  9?iefcerfd)log  mit 
einer  auflöfung  von  blaufaurem  &ali  fc^iltrett  unb  hierauf  mit  folpe* 
terfaurer  (Sifenauflofung  verfemt.  2)ad  entpanbene  blaufaure  (Sifen  biC» 
bet  mit  bem  gelben  Weber  fd)  lag  verfebiebene  Sttuancen  von  ijellgrün 
bid  felaugrün.  giir  bie  »Übung  berfelben  ijt  nur  wenig  blanfaureö  Gi-- 
fen  erforberlid),  um  ein  beflimmteä  ©ruu  $u  eräugen.  3>iefc  Stieber* 
fdjldge,  welche  ber  ©efunb^eit  nod>  weit  weniger  nad)t$eilig,  alö  Vit 
burd)  Äupferfalj  finb,  fönnen  in  bem  r)eUjten  Sonnenlichte  getroefnet 
werben,  ofcne  baß  fte  baburd)  ifcre  garbe  uerlieren. 

»ei  gehöriger  Söerwenbung  laßt  ficf>  au$  biefer  (£  I  ö  n  e r'fHje " 
(Sntbecfung  aud?  mandje*  für  ben  2>rucf  profubflantiver  grünen  gar- 
ten benu&en. 

* 

$)tc  öuercitronrtnbc,  ifytc  <$tacnfr$flftcn  unb  Olttipcttbuttg 

in  bet  £rtter%  unb  ftärbefunff. 

£ie  2luwenbung  ber  Ouercitronrinbe  in  ber  2)rucf*  unb  gärbe 
fünft  verkaufen  wir  Qoctor  ^an  er  oft,  ber  fte  &uerft  auö  ben  oerei» 
nigten  amerifaniföen  Staaten  gegen  Anfang  ber  1780er  3Ä$r<  1,1 
Gnglanb  einführte,  Sie  itf  bie  9?inbe  ber  fd)warjen  (*id)e  (Quercus 
nigra,  Linne),  welker  »an  er  oft  ben  Sflamen  gdrbereidje  (Quer- 
cus»  tinetoria)  beilegte,  ben  aucr)  ber  altere  90?  i  d?  a  u  r  in  feiner  33«' 
fdjreibung  ber  &wan$ig  verfd)iebenen  norbamerifanifcr)en  (Sieben  onge« 
nommen  £at.  9)?id)au.r  unterfdjeibet  jmei Spielarten  berfelben,  näm-- 
lid)  bie  £Uiercitroneicr)e  mit  aulge&acfren  flattern,  bie  am  Qtyamvlain« 
See  bi$  nacb  ©eorgien  in  einiger  (Entfernung  vom  Speere  immer  in 
einem  guten  »oben  wäcfcfr,  unb  eine  i)ö£e  von  60  —  80  gu|j  erreicht 
Wad)  ber  Überlieferung  be«  jungern  9D?icr)aujr,  ber  «florbamerifa 
fpäter  bereijle,  wdcbfi  bir  CUiercitroneidje  in  ben  norblicfjen  Staaten 
unb  wefHie^  von  ben  2lUegr)anifcben  ©ebirgen  überaus  r)dujig,  wogegen 
fie  in  ben  niebern  ©egeuben  von  9?orb*  unb  Siib-Garolina  unb  ©eor» 
gien  feltener  vorfommt.  ©er  Stamm  tyat  im  £>urcr)mejfer  6 — 10  gu$. 
Diefefl  ijt  ber  »aum,  welcher  und  bad  fd)dfcbare  gelbe  garbmoteriale 
liefert.  £)ie  zweite  Spielart  ber  auercitroneicr)e  mit  ausgeräuberten 
blättern,  Sajfereicfje  (Quercus  aquatica)  be*  Sateöb»,  waajjl 
vorjuglicr)  in  ben  niebern  feilen  von  ©eorgien  unb  Süb  *  Carolina. 
2)er  gelbe  gdrbejlcff  berfelben  i\1  mit  anbern  Sub|ranjen  verunreinigt/ 
liefert  fein  reineö  ©elb,  fonbem  brdunlicr)  gelbe  garben,  auefy  fe&t  fi<$ 
bae)  verunreinigte  Pigment  bejfelben  beim  gdrben  fejler  in  ben  weif'" 
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@runb  ber  SSBaare  ein.  SWad)  bem  jungem  9Rid)äur  foU  aud)  bte 
SHinbe  ber  Quercus  cinerea  gute  gelbfdrbenbe  Sigeufd)aften  befijjen, 
jebod)  ber  Quercustinctoria  nad)jiet)en.  @ie  wdd»?  tu  ben  trocfenften 
©egenben  ber  ftiOIid>en  Staaten,  be|T&t  ein  lanzettförmiges  »latt  unb 
ert)dlt  fetten  mei)r  eiue  ijöje  oon  18  guß  unb  einen  t>urct)mejjer  »on 

4  3on. 

£)urd)  9Rid)aujr  beu  jungem  würben  bie  (Sicheln  ber  eigentli* 
c$en  gdrbereid)e  auf  9efe$(  ber  franjo(ifd)en  SKrgierung  juerfl  nad) 
granfreid}  oerfenbet,  wooon  in  ber  &aumfd)ule  Srianon  pflanzen 
gebogen ,  von  wo  aus  fie  aud)  anbem  ^fldu^engarten  (guropaS  ju 
$l)eil  geworben. 

2>te  tfcclimation  in  granfreid)  t)at  flcfy  für  beri  Hnbou  ber  gar« 
bereidie  gunjtig  erwiefen.  2><t  im  3at)re  1818  burd)  «Wicfeaur  aud 
Xmerifa  gebrachte  tarnen  würbe  im  SBalbe  von  SBoulogne  gepflanzt, 
uns  t)at  jtd)  in  feiner  erflen  @aat  allgemeiner  verbreitet/  fo,  baß  @i* 
rat  bin  in  £Kouen  oor  einigen  3a£r*"  gfdnjenbe  SKefuItare  im 
Sdrben  mit  ber  frangößfcfcen  Ouercitronrinbe  barjut^un  im  0tanbe 
war. 

53ancroft  tjeift  bic  9?inbe  ber  fdrbenben  <Sid)e  ein: 

a)  3n  bie  (SpibermiS  ober  dufere  fcfcrodrjlid)f  6aut,  welche  burd) 
2tufna^me  oon  @auerftoff  auS  ber  Suft  ornbirt  in  biefen  farbigen 
3ujtatiD  oerfeßt  wirb  ; 

b)  in  bie  mittlere  ober  zellenförmige  Jpaut,  in  we(d>er  ber  gefbe 
garbejtoff  in  ber  größten  9)?enge  oor^anben ,  unb 

c)  tu  bie  innere  ober  rinbenartige  Spant,  bie  oorzitglid)  auS  bünnett 
$bldttct>eii  be^e^t,  welche  burd)  bie  SGBieberoereinigung  verfemte* 
bener  ©efdfie  gebilbet  werben,  bie  um  fo  härter  unb  faferiger 
ftnb,  je  ndt)er  fie  bem  £ol$igen  $t)eile  beS  &aumed  liegen/  auö 
wela/em  ©runbe  fte  and)  weniger  SRaum  für  ben  garbe)?off' t)abeni 

93eim  (ginfammeln  ber  Ouercitronrinbe  als  i£tanbe(Sgut  wirb  bie 
SptbermiS,  bie  einen  verunreinigten  gelben  garbejioff  enthalt,  burd? 
Bbfonbern  (Hbt)obeln)  baoon  getrennt;  wenn  biefeS  gefd)e£en,  fo  wer* 
ben  bie  zellenförmigen  ftnb  rinbenartigen  $t)eile  unter  2»u>lfleinen  zer* 
mahlen  unb  baburd)  in  zwei  Steile  gefd)ieben,  ndmlict)  in  ein  leidjteS 
feined  9>uloer  unb  in  fdferigen  gafern,  weldV  Untere  nur  beiläufig 
£alb  fo  viel  auSgiebig  an  garbe,  als  bad  <puloer  ftnb.  Söei  reblid)er 
93erfenbung  wirb  Darauf  93ebad)t  genommen ,  gafern  unb  ^uloer  im 
natürlichen  93ert}4lfnifle  in  gtfffem  $u  oerpaefem 
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©üte  ber  im  J?anbcl  vorfomme nben  Ou ercitr o n rinbe. 

Sine  gute  duercitrontinbe  befifct  *»»e  fa&le  garbe,  bittern  unb 
2iifammen$ief)enben  ©cfdjmacf,  ifl  feinfaferig  mit  ©taub  vermengt ;  je 
feiner  fte  erfdjeint  unb  je  mebr  ©taubme&l  fie  enthält,  um  fo  färben« 
reicher  ifl  fie.  §m  grobgemahlenen  3"ßanbe  enthält  fie  grobe  ©lücfe 
•mit  einer  bräunlichen  SRinbe  verfemen ,  woburd)  bie  ©üte  vermindert 
wirb.  3m  ipanbel  unterfdjeibet  man  $wri*,brei-  unb  viermal  gema$* 
lene  Ouercitronrinbe. 

©ute  Ouercitron  9>rimaforte,  wie  fie  im  ipanbel  vorfommt/  ent- 
hält fo  viel  gelbe*  garbevei  mögen,  a(6  ein  ad»t  bi6  je^nfadjee  ©ewicfct 
SÖBau  unb  beiläufig  fo  viel/  alo  ein  vierfache*  ©etvtcfjt  @elb&ol$. 

7i  u  öfdjeibun  g  be*  reinen  garbefroffed  aud  ber  Ouer 
citronrinbe  (Ouercitronpigment). 

(E^evreut  war  ber  (Jrjle,  welcher  ben  gelben  garbefloff  ber 
Ouercitronrinbe  unter  bem  tarnen  du  er  citrin  auegefdjieben  $at 
Um  baeJ  Ouercitrin  ju  erhalten,  werben  ein  Sfceil  Ouercttronrinbe  mit 
je^u  Steilen  Sßaffer  eine  *8i*rtelfhmbe  lang  abgefegt  unb  bie  Saffig' 
feit  burcbgefetyt,  au«  we'crjcr  ficf)  nad)  einigen  Sagen  ber  garbefloff  in 
Ärp|)aUen  abfegt,  bie,  fo  lange  fie  iu  ber  glüffigfeit  fdjwebenb  erhal- 
ten/ perlmutterglän;enb  finb.  @te  bilben  Keine  ©cfeuppen,  welche  fauer 
reagiren  unb  einer  wirflieben  ©äure  gleicr/fommen. 

£>ad  <£  $  eure  ul'fcfre  Ouercitrin  fcbmiljt  beim  <Sr£:fccn  unb  ent* 
wicMt  einen  gelben  SHaucrj,  wobei  ed  in  eine  t £eild  farblofe,  tfceil«  braune 
glüjfigfeit  übergebt,  bie  balb  wieber  ju  einer  frnjiatlinifcrjen  OTojfe 
vou  unoerdnbertem  Ouercitrin  crftarrt.  <£$  t)l  im  SBajfer  etwad  lö$* 
lief) ,  welche*  bavon  eine  blaßgelbe  garbe  annimmt ,  viel  Ifölicrjer  im 
2Ufo£ol.  99?it  ben  2l(falien  gibt  ed  eine  grüngelbe  2luflöfung.  £ie  wäf- 
fertge  ?luflöfung  bc6  Ouercitrin  oxobirt  fid>  an  ber  Cuft  unb  nimmt 
einen  ^tid)  in'ö  9iotf)e  an;  fte  fällt  ba£  fd)wefelfaure(£ifen  olioenbraun 
in*  ©rilne.  @al$faurcd  3innojrpbul ,  ejfigfaure«  33lei  unb  Äupfero^D 
fallen  e*  gelb. 

SB  erben  0,025  ©ran  0u  er  citrin  in  250  ©ran  SEBaffer  gelöfi  unb 
152  ©ran  vorbereitete*  föaumwollenjeug  ^in&ugebracfct,  fo  färben  fia) 
bie  mit  $(>ouerbenbafi*  gebeizten  ©telleti  in  ber  SBärtue  gelb/  jefcoej 
nic^t  fo  fatt/  al*  ba*  Cuteolin  (garbefloff  bc*  Sau).  &ie  mit  (Eifen 
bet$e  verfe^enen  3enge  färben  ftcf>  braun  unb  fct)war$braun/  me£r  in'd 
SKot^lidje  jrecfyenb,  ale  beim  Cuteolin.  Jflocrp  jwel  foUfce  3«f«gP"<f«t<n/ 

r 
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wie  bad  erjte,  na$  einanber  gefärbt  /  wirb  bad  legte  fejr  rotjgelb  er* 
f^eineu ;  ein  SBeweid,  bafj  ber  garbejloff  eine  Söeräuberung  (Ojr^ba* 
tion)  erlitten  $at. 

2)ad  nacfe  (£Jeoreul'd  SJerfaJren  bargefleHte  Ouercitriti  tfl 
nid^t  ald  cberaifd)  reined  probuft  $u  betrachten.  3n  ctyemifcftreinem 
äujtanbe  ivurbe  ed  erjt  fpäter  burcf)  P  r  e  i  f  f  e  r  in  SKouen  audgefdjk- 
ben.  2r  erhielt  ed  int  (uft(eeren  ftaume  abgebampft  in  weißen  IRabelit, 
von  (eid)t  füfjem  ©efcfcmacre  unb  bitterem  SRadja/fömacfe.  SWit  SBajfer 
in  einer  ©cfcale  gefo$t  trübt  ftd)  bad  Qnercitrin  unb  fegt  eine  Sftenge 
t (einer  nabeiförmiger  Ärpftalle  ab,  welche  ^reiffer  Ouercitrein 
nennt. 

3m  3a^re  1840  (teilte Gellep  einige  93erfud)e  über  ben  gelben 
Sarbejloff  ber  Ouercitronrinbe  an.  (Er  erlieft  benfelben  buref)  2(ud}ie* 
Jen  ber  gepulverten  SRinbe  mit  #lfoJot  von  84  ©rab  in  einem  93er« 
brdngungdapparate  bttrd)  fallen  bed  eifengrünetiben  ©erbeftojfed  mit 
tjieriföen  Ceim  ober  Äalf  unb  2(bbatnpfen  ber  ßltrirten  glüjfigfeit.  (Er 
fegt  p<$  iu  gelben  frnjiaUinifc^en  äruften  ab.  SRan  reinigt  bfefelben 
ourefr  ©afd)en  mit  £Baj]er,  fegt ,  n  ad)  Dem  man  fte  mehrere  9)?a(e  in 
mtofyol  gelöjt  Jat,  Raffer  $u,  unb  erjält  burd)  Hbbampfung  ber  £6* 
fung  e nt> lief)  ein  gelbe*  frpjiallinifdKd  puloer,  meiere*  &o((e»,  fei* 
n?r  fauren  (£igenfd)aft  UKgen  /  l&uercitri  n  fäure  nennt. 

tyr  ei  ff  er  bat  bärget  Jan,  paß  in  ber  SNiube  ber  Quercitroneiofye 
nur  ein  einziger  garbejioff  oorfotmnt,  welcher  in  Dem  Äerne  bed  Jpoljed 
farblod  tfl,  unb  nur  oaburtb,  baß  er  and  ber  t?ufr  &auerjxoff  abforbtrt 
in  ben  3«»if«nD  bed  gelben  'pigmenti  ober  CLutrcitreiud  übergebt.  Dad 
braune  Pigment  ber  SKinbe  tft  ein  ©emenge  oon  duercitrein  unb  ©er« 
bertojf,  o»er  oielmebr  quercitreinfaurera  Äalf,  burd)  oerdnberteu  ©erbe* 
froff  braun  gefärbt. 

e r J a 1 1 e u  bed  CLuercitronpigmented  gegen  d)  e  m  i  f  d)  e 

A  g  e  n  1 1  e  n. 

tfud  ber  Ouerfitrpnrinbe  jie&t  EBajferben  garbeftoff  miteifengru» 
nenbem  ©erbeftoff  »erbunben  aud  DerTlbfuberfcfoeintin  gelblich  brauner 
ftarbe,  in  uNld)em  bad  braune  p'gment  nicfytd  anbered  ttf,  ald  gelbed 
"Pigment  burd)  dauerjloff  in  Jöjern  Drnbationdiuftanb  oerfegt,  &al$> 
faured  3'nnornbul  bewirft  in  bem  Quercitronabfube  einen  fd>mugig 
gelbrotjen  Mieberfdjlag ,  faljfaured  3innorpb  (boppelted  (Sb^rjinn) 
unb  fc^ioefelfalifaured  %inn  einen  reia}li$  gelben;  bie  (Sifenfal&e  einen 
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bunfetn  otioenfarbrgen,  Äupferfalje  einen  gelben  in'd©runlicr)e  fpielen* 
t>eit/  effigfaureö  SÖlei  einen  fdjmufcig  gelben.  Äali,  JHatron,  2imniontiim 
ttnb  Äalf  machen  bie  garbe  bunfel;  Mauren  hingegen  machen  fie  bei« 
ler.2>er  tfbfub  Der  Cluercitronrinbe  letbet  unter  bem  (Sinfluffe  bertfufy 
intern,  er  gauerjtoff  abforbirr,  balb  eine  93eränberung,  Daher  fta)  alte 
&uercitronbrtj$en  für  baö  Sarben  unb  bie  ©arjiellung  gelber  2lü»lica.- 
tion£farben  weniger  ald  frifd)  bereitete  eignen,  weil  ftd)  burc$  bie  Sin» 
wirfung  beö  ®auerftoffe#  Ouercitret'n  baraud  nieberfdjlägt.  2)iefer 
97ad)t^eil  jeigt  ficfc  bem  Tinge  fcfyon  beutlid),  wenn  mit  Wann  gebeizte 
©djafwolle  ober  mit  effigfaurer  % Jonerbe  gebeizte  83aummoUeagen>ebe 
bei  bem  3utritte  ber  Cuft  tmb  anbere  ohne  3utrttt  jwei  ©tunben  lang 
focfjenb  im  Öfcuercitronbabe  gefärbt  werben ,  wo  eine  bebeutenb  abiuet^ 
cfcenbe  93erdnberung  in  ber  garbe  wahrnehmbar  fein  wirb. 

#M0f$eibeii  beö  eifengrü  nenben  Oerbefloffeö  au$ 

bem  Cluercitrpnabfube. 

0owo^l  beim  ©elbfärben  alö  in  ber  Hnwenbung  für  Safeffarbrn 
bietet  ber  im  Ouercitronabfube  ent^altenbe  eifengrünenbe  ©erbeftoff 
ein  i>inberuifj  bqr,  reine  unb  lebhafte  garben  ju  erzeugen;  er  muß  ba- 
her  bemfelben  moglidjfr  entzogen  werben ,  welche«  entweber  bur<h  fy* 
riföen  Seim ,  ü)?ildj>  ober  Utfalt  bewerf  freUigt  wirb. 

Um  ben  ©erbeßoff  burd)  tfyierifcfytn  Ceim  ju  fdllen,  wirb  bie 
öuercitronrinbe  jwei  9Äal  mit  SBafler  au«geFocf)t ,  bem  erfreu  flbfu&e 
auf  bad  qpfunb  SHinbe  3  2ot$  iir  SSBajfer  gelöften  Sifdjlerleim  ber  $ei» 
tfen  glujfigfett  jugefefct  unb  gut  unter  einanber  gerührt.  2)em  jwetteit 
Mfube  fefct  man  nur  1  Coth  iu  SBafier  gelöjlen  tfeim  $u,  bringt  bann 
heibe  gluffigfeitrn  uacr)  ihrer  Wflarung  jufammen  unb  »erwenbet  (ie 
alebalb  für  ba0  ga'rben. 

£a3  SWeberfö  lagen  beö  ©erbejloffeö  atiö  ben  gelbfärbenben  $flan* 
jenpigmenten  bnrd)  Äalfmilcfj  ^at  ©ollen  juerfr  in  93orfcr)lag  ge-- 
bracht.  (5$  ijt  bem  bur$  Ceim  in  Doppelter  83e$iehung  vorjujiehen; 
einmal,  weil  efl  oiel  wohlfeiler  ift,  ba5  anbere  Wal,  weil  bie  gätag 
fdjneller  unb  oollfommener  oor  ficfc  geht,  ald  bur*  Ceimauflofung,  Die 
fitf)  in  «erbinbung  mit  bem  ©erbefroffe  länger  fcijwebenb  in  ber  gluf* 
figfeit  erholt.  Söeim  gälten  mit  Äalf  ifr  übrigen«  barauf  »ebacbt  ju 
nehmen,  baß  fein  Uberfdjujj  von  Äalf  angewenbet  werbe,  weil  fonfi 
bei  oorwaltenbem  Äalf  ein  ungleict)f6rmigea  2lnfefcen  ber  garbe  beim 
gärben  eutjfeht. 
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Ser  gefällte  gerbe|toff£altigc  Stall  ijt  graubraun,  cingetrocfnet, 
fajt  fchwar$ ,  Jornartig. 

2>aö  gdllen  mit  faurer  99?ilch  fommt  in  ber  9>rajrid  feltener  vor. 

Bnwenbung  ber  Cuercitron  rinbe  in  ber  ®chaf wollen* 

fdrberei. 

X>er  &  ihr  and)  ber  Ouercitronrinbe  in  ber  ®chafwotleufdrberei 
befchränft  (ich,  wie  bie  übrigen  gelbfdrbenbeu  ^flanjenpigmente,  meift 
nur  für  bie  3arfte(lung  gelber ,  orange  unb  grüner  Sarben.  83  an* 
croft  war  ber  (Srjte,  welcher  biefem  fchdßbaren  garbmateriale  ^iterfl 
in  ben  englifchen  ©chafwollenfdrbereien  Eingang  oerfcfjaffte ,  oon  wo 
aud  eö  (ich  nach  unb  nach  über  alle  europdifchen  ©djönfdrbcreien  uer* 
breitete. 

Sie  3wtfcf)enmittel,  bereu  man  (ich  bebient,  bad  gelbe  ^igment 
ber  Ouercitronrinbe  mit  ber  Safer  ber  (Schafwolle  ald  farbige  9>£äno* 
mene  jtt  binben,  befielen  in  ben  alaun  tinb  zinnhaltigen  SÖafen,  t£eil- 
weife  noc^  ,n  ©efellfchaft  mit  ^SSetnfretti. 

Um  (Schafwolle  unb  wollene  ©ewebe  mit  duercitronrinbe  unb 
afaun^altiger  iöafid  gelb  $u  färben,  fiebet  man  bie  SSBaare  mit  '/<, 
ober  Vtt  ifjreö  ©ewicbtee  2llaun  r/4  (Stunbe  lang  an,  färbt  hierauf  in 
einem  Ouercitronbaoe,  in  weLiiem  fo  oiel  Ouercitronrinbe  enthalten 
ijt,  ale"  man  2llaun  jum  2lnßcben  ber  SBaare  oerwenbet  bot.  $3eim 
Sdrben  unterhalt  man  ba$  Äochen  fo  lange,  bid  bie  garbe  £och  genug 
erfd)eint,  nimmt  fte  bann  berauö,  fe£t  bent  gdrbebabe  etwaö  fein  ge« 
pulverte  Äreibe  $u,  ge&t  wieber  mit  ber  SßBaare  in'ä  sfcab  ein,  unb  färbt 
ununterbrochen  fo  lange  fochenb  fort,  bid  bie  ju  wünfchenbe  garbe 
erreicht  itf.  2>ie  gelben  garbenabjhifuitgen  mit  alaun&altiger  »aftd  er-- 
fcheinen  viel  reiner,  al$  bie  mit  beut  ®elb£ol$e,  fte  fontmen  benen  mit 
92Bau  gefärbten  am  ttdchften,  o{>ne  jeboch  ben  eigentümlich  fchöneu 
citronengelben  grünlichen  Cüjter  gan$  $u  erreichet!,  welchen  ber  2Bau 
befähigt  ijt,  $u  liefern.  Weiterer  unb  glanjuoller  werben  bie  garben 
erhalten,  wenn  ber  auögefod)ten  Ouercitronbrü^e  ber  Qerbeftojf  burch 
t^ierifchen  Seim  ober  Äalf  entzogen  wirb ,  weil  biefer  bie  gelben  gar* 
ben  trübt. 

Um  füpenblatte  ^chafwolltücher  mit  Ciuercitrongelb  grün  ju 
färben  wirb  bie  SSaare  nach  bem  f&laufdrben  unb  SKeiuigen  mit  einem 
Ochtel  i^red  ©ewid)te$  Platin  angefotten,  nachher  gut  audgewafcben 
unb  mit  eben  fo  oiel  Ouercitronrinbe  als  Ttlaun  $um  2lnfieben  oer* 
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wenbet,  mit  einem  geringen  3ufa|je  fein  gepulverter  treibe,  wetye 
erjl  gegen  bafl  (Snbe  bed  gdrbenfl  jugefefct  wirb,  lebhaft  grün  ge« 
färbt. 

ed*jif*blaue  Solle  unb  £u*e  grün  ju  färben,  wirb  bieSBaore 
na*  bem  fclaufdrben  gut  gewaf*en  unb  100  <pfunb  tu*  mit  10 
<jPfunb  Blaun,  wel*em  3  <pfunb  gepulverte  Äreibe  jugefe&t  wirb,  eine 
@tunbe  lang  augefotten,  gut  gewaf*en.  *D?an  fann  je&t  bem  Hnfufc 
babe  ben  2lbfub  oon  12  $funb  Ouercitronrinbe  $ufe|jen ;  na*  einer 
Söiertelirunbe  gdrben  wirb  bem  fcabe  X  $funb  Äreibe  jugefefct  unD 
biefed  3«f^en  oon  Äreibe  no*  ein  biö  jroei  üttaf,  jebeömal  na*  einem 
3>vif*enraume  oon  8  <D?tnuren,  wieber&olt.  D«r*  ben  Äreibe$ufa|> 
wirb  eine  f*6ne  grüne  garbe  $nm  <öorf*ein  fommen. 

Unter  ben  3innocrbinbungen  eignet  |t*  bad  f*wefelfal&faur< 
3««n  oorjugöweife  $utn  ©elbfdrben  ber  ®<fyafwolle  unb  ber  wollen« 
ß)iwebe  mit  bem  Pigmente  ber  Quercitrotirinbe.  Äuf  biefeS  folgt  bad 
Doppelte  <E£lor$inn ,  wogegen  faljfaureö  3innojr»buf  (einfa*ed  Gtylor« 
jinn)  untaugli*  befunben  würbe,  weil  ed  fein  reined  (Selb  liefert,  aud) 
bie  Sertur  ber  ®*afwolIfafer  ftarf  angreift. 

Die  f*wefelfafjfaure  3innauflöfung  für  tiefen  3wecf  wirb  auf 
folgenbe  SEBtrife  bereitet: 

3«  6  $f«nb  @altfdure  22®r.33.  bringt  man  na*  unb  na* 
4  v  weige  @*wefelfdure,  gibt 
3  ■>  granulirteö  3tnn  Jinju  unb  bigerirt  im  @anbba&< 
bid  bad  3inn  aufgelöst  ijt.  Die  ÄuflÖfung  wirb  mit  4  $funo 
beftillirtem  SBajfrr  gemif*t  in  $ut  oerf*lojfenen  gfafaVn 
aufbewahrt. 

Die  Doppeire  (£&loriinnaufl6fung  wirb-  fofgenber  ©eife  bereitet: 
3n  einem  ©emif*  oon 

12  «pfunfc  ©alpetcrfdure  32  GJr.  Sb.  unb 
20     *      ®af&fdure  22  ©r.  95.  werben  na*  unb  na* 
7—8     »     granulirted  3i»»  aufgelöjt,  bie  flare  Äuflöfting 
abgegoflen  unb  in  gut  oerf*loj[enen  glaf*en  aufbewahrt, 
gür  100  $>funb  ®*afwollenwaare  werben  10  $funb  Querci' 
tronrinbe  unb  10  9funb  f*wefelfal$faure  3innaufI6fung  erforberli*, 
um  ein  $o$ed  fel>r  f*oneS  Orangegelb  $u  erzeugen,  »eim  gdrben  UV 
man  bem  feined  ©erbetfoffed  beraubten  Ouercitronabfube  bie  3innauf' 
fßfung  $u,  fcafpelt  bie  SBaare  im  garbbabe  f*ne,U  &in  unb  wieber ;  1>\t 
garbe  legt  fi*  auf  biefe  Hvt  fo  f*nell  an,  ba|,  fobalb  bie  gbijpgNit 
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anfängt  &u  Pokert  /  bad  fc$ön(re  ©el|>  in  weniger  ald  15  Minuten  jum 
&orfcfeein  fontmt,  o$ne  baß  eine  Ungleichheit  $u  befürchten  tjl.  £a  bie 
mit  ben  3innbafen  bargefrellten  Cluercitronfarben  bie  Safer  ber  ©ajaf* 
wolle  etwa»  fpröDe  machen,  fdrbt  man  nie  in  ber  SBoUe,  fonbern  in 
<Stucfen,  wie  ber  ®charlacfr  gefärbt  wirb.  $ie  mit  bloßer  3innbaftd 
^eroorgebrac^ten  orangegelben  Ctuercitronfarben  wiberjcejen  jwar  ber 
S&irfung  ber  &eife  unb  ber  Mauren ,  oerlieren  aber  na$  einiger  3*'t 
an  ber  Cuft  unb  Coline  einen  %tyi\  i£red  @Han$e6  unb  ge^en  in  ein 
bräunliche  Hnfe^en  über,  we($ed  berfelbe  gall  mit  bem  ©elb^olge 
unb  ben  SBanfarben.  ift. 

€in  lebhafte*  uub  fearigeö  ©olbgelb  wirb  er&alten,  wenn  100 
9>funb  ^djafiooUenwaare  mit  bem  beö  ®t>rbjioffee  endogenen  Quer« 
citronabfuDe  von  10  $funb  SRinbe,  bem  8  $funb  fdjwefelfalifauri# 
Sinn  unb  15  'Pfttnb  Äiaun  jugefe()t  werben  unb  man  wie  oorfcin  färbt. 

Steine  gldn$enb  gelbe  Sarbenabjlufuugen  werben  burcij  Heinere 
Portionen  oon  OuercitronrinDe,  fcfcwefelfaltfaurem  Binn  unb  fllaun 
&eroorgebrad)t  unb  eine  ©allerie  anberer  bloß  burcfj  SJerdnberung  ber 
53er^ältni(Te  biefer  §ub|lan$en. 

3arte,  lebhafte  unb gldnjenb gelbe garbenabflufungen in' dOrun» 
Hefte  \id)  neigenb,  ben  mit  SÖau  erjeugten  analog/  werben  burefc  3"- 
fajj  oon  weißem  SGBeinfieine  (Cremor  tartari)  erzeugt.  @o  erhält  man 
ein  fd)öne$  g(dn&enbed  in'6  O r 1 1 n  1 1 cf> e  fpielenbe  Öelb,  wenn  für  100 
9>funb  SÖaare  ber  2lbfub  oon  8  ^Pfunb  Cluercitronrinbe,  6  <pfunb 
fdjwefelfaljfaured  3i""/  6  vpfunb  2llaun  unb  4  $>funb  weißer  SGBcin- 
tfein  jum  Sdrben  oenoenbet  loerben.  (Stioad  mtfyt  3laun  unb  5Bein= 
lloin  mac^t  ba6  ®<lb  noefe  jarter.  Jlucf)  entfprecftrn  für  3— 400  $funb 
@>d)afwollenwjare  10  $funb  Quercitronrinbe,  lO^funb  fdjwefelfalj« 
faured  Sinn,  10  $>funb  Alaun  unb  10  $funb  weißer  SGBeirtfrein  für 
ein  fdjöned  r>eitereö  (3}elb,  wobei  folgenber  SBeife  o erfahren  wirb: 

»3n  einen  jinnernen  Äeffel  bringt  man  ben  Ouercitronabfub  jitm 
©ieben,  fefct  baö  fdjwefelfaljfaure  3inn,  ben  Waun  unb  SBetnfletn  bin« 
unb  läßt  bad  @an$e  mit  einanber  15  Minuten  lang  fodjen.  9Äan 
gießt  nun  in  ben  mit  fceißera  SGBaflVr  gefüllten  garbefefifel  nur  wenig 
ber  abgefegten  garbebrü£e,  rityrt  gut  burrt)  einanber  unb  bringt  bie 
SGBaare  hinein.  Sßd&renb  bem  Sdrben  gibt  man  in  3wifa)enrdumen 
nur  toenig  $arbebrüj>e  naef).  Huf  biefe  SBeife  fön  tun  bie  bldffejten  unb 
5<Ktejten  Hb^ufungen  mit  Ceictjtigfeit  unb  @icfter£eit  in  oon  einanber 
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öbweicljenben  Sönen  eben  fo  fcfyöu  aU  mit  2ßau  unb  babei  viel  »c$l* 
feiler  gefärbt  werben. 

2>ie  von  ber  Ctuercttronrinbe  mit  fd)wefelfal$faurem  Sinn,  Ulm 
«nb  SQBein(lein  erhaltenen  garbeu  (tnb  in  einem  f  ofen  ©rate  baner* 
faft.  @ie  wiberjrefen  bem  ©ieben  mit  ®eifenwajfer  nnb  ber  Sin* 
wirfung  ber  Cuft. 

Sin  geringer  3"fa£  von  (Eocrjenille  bem  Äuercitronfärbbabe  $u» 
gefefcr,  liefert  eine  fcr)öne  örangefarbe,  welche  burd)  mefr  (£od)enilK 
in  2turorafarbe  getrieben  werben  fann. 

2)ie  93erwenbung  beö  &uercitronpigmentd  im  ®  er;  a  f  wollen* 
b  rurf  für  gelbe,  olioen  unb  grüne  T>ampffarben  werben  wir  beim  Moos- 
seline  de  laine  unb  Chaine-coton -$ru(f  ndfer  audeinanber  gefegt 
rennen  fernen. 

2tnwenbun0  ber  £uerci  tronrinbe  in  ber  Reiben» 

fdrberef. 

Obwohl  bie  £uercitronrinbe  in  ber  ©eibenfärberei  wenig  oer* 
wenbet  wirb,  laßt  jte  (idj  nicfctd  bejio  weniger  $ur  J?eroorbringun$ 
fcfjöner  gelben  garbentöne  benu^en ,  wenn  bie  ®eibe  ober  feibene 
©toffe  $uoor  mit  ejfigfaurer  Sfonerbe  vorbereitet  uiib  in  bem  feiert 
©erbjtoffed  entzogenen  Cuercitronbabe  gefärbt  werben.  Sie  mit  ejfijj-' 
faurer  Sfonerbe  grunbirten  feibenen  Stoffe  werbeu  abgetroefnet  unb 
einige  ?age  lang  aufgefangen,  woburcr;  ein  Zfyed  ber  Sjfigfäure  »er* 
fhirfjtigt  unb  bafifd)  effigfaure  Sf  oneroe  mit  ber  ®eibenfafer  oerbunben 
junief  bleibt.  2)ie  fo  befanbelte  2Baare  wirb  vor  bem  jjdrbeti  burcfc 
ein  45  ®rab  SKeaumur  warmed  Äreibebab  genommen,  in  glußwaffer 
rein  gewafdjen  unb  im  Ouercitroubabe  ber  ju  wiinfcr)enben  fpbtyt  b<r 
garbe  entfprecfcenb  bei  25  bid  45  ©rab  Steaumur  Temperatur  gelb 
gefärbt.  3e  mefr  mit  SEBaffer  oerfd)wäct)t  bie  ejfigfaure  5t)onerbe 
für  ba8  ©ruubiren  oerwenbef,  unb  je  weniger  feijj  man  färbt,  um 
fo  feiler  erfcfjeinen  bie  gelben  garbentöne. 

®eibe  läfjt  ftcf)  auet)  fdjön  f ellgelb  färben ,  wenn  man  fte  12 
©tunben  lang  in  ein  falteS  2(lQunbaby  25  Sfeile  ?llaun  auf  100 
S&eile  @eibe  einlegt,  bem  Ouercitronabfube  ben  ©erbfioff  burd)  ^eim 
entlieft,  bann  fanblau  in  einem  fcfjwadjen  33abe  an*  unb  nact)f er  i« 
einem  jrärferen  83abe  oollend  gut  färbt. 

Um  ©eibe  söronce  ju  färben ,  gibt  man  juoor  einen  ©runb  mit 
Drlean,  alaunt,  unb  fejjt  bem  üuercitronbabe  gernambufabfub 
üöei  bunflen  Wjlufungen  wirb  etwas  £ainpecr;e(j ol$abfub  gereift. 
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23ei  dd)tf$n>dr$tn  unb  9*ot$  gebrucften  fetbenen  Safchentüchern 
(goularb)  mit  gelben  genb  wirb  Ouercitrongelb  gemiebeu ,  weil  bie 
garbe,  weniger  befrdnbig  ald  bte  mit  SBatt  gefärbte  erföeint. 

3D?an  pflegt  bie  gelbe  ©runbfarbe  bei  begleichen  £rucffabrifa* 
trn  bur$  SfiBau  jugeben. 

Bnwenbung  ber  Ct u erci tronr t nbe  in  ber  Cetnen*  unb 
$ßaumwoUen*£)rucf*  unb  gar  bereu 

<£in  fchdfcbareä  garbmaterial  bietet  ba6  Pigment  ber  &uereitron* 
rinbe  in  ber  Seinen'  »orjugeweife  ober  in  berfcaumwoUen«  £rucf*  unb 
garberei  bar,  in  welker  e*  fdwn  feit  oielen  3a$ren  ben  SBau  ganj 
uerbrdngt  f>at. 

X)ie  Ctuercitronrinbe  zeichnet  ftch  oor  bem  SOSau  unb  ben  anbern 
bi$  jefjt  bekannten  gelben  ^flanjenpigmenten  burcb  i£ren  überaud  ret* 
djen  gdrbjtoffge$a(t  unb  in£befonbere  burch  bie  gute  (Sigenfchaft  au$, 
fraß  baö  Pigment  berfelben,  beim  garben  örtlicher  garben,  (ich  locfe» 
rer  unb  viel  weniger  ftarf  in  ben  weisen  ©runb  einfchldgt,  ba^er  bei 
vorfichtigem  gdrben  ber  ©runb  ber  SBBaare  fajl  weiß  erwarten ,  ober 
wenn  nicht,  boch  mit  leichter  TOu^e  burch  barauf  folgenbe  Äleienbdber 
voUfommen  $eu*  unb  Kar  bargejledt  werben  fann. 

2lld  über  Jpollanb  bie  Ouercitrotirinbe  juerfl  au$  (Snglanb  auf 
ben  (kontinent  übergebracht  würbe,  fanb  (te  in  ben  beutfchen  &attmi* 
brucfereien  nach  unb  nach  Eingang.  3m  Softre  1 798  _jlellte  ich  in 
einer  fächjtfcben  «ftattunfgbrif  bie  erjten  Sßerfuche  mit  ber  Ouercitron* 
rinbVan;  ed  gluckte  mir  balb,  fie  für  bad  ©elb»  unb  Olioenfdrben,  fo 
wie  in  93erbtnbung  mit  Ärapp  unb  ben  SKotb&oljpigmenten ,  für  ora* 
niengelbe-,  Aurora',  (Eanel*,  9D?afcagoni»  unb  Ctyocolabentöne  $u  oer* 
wenben,  unb  ben  bamald  allgemeinen  oorberfcb«Mi  ben  SBau  ju  befeitt» 
gen.  316  fpnter  ber  flrtifel  Capid  auffam,  bot  mir  bte  Ctuercitronrinbe 
ein  vortreffliche*  Littel  an  bie  #anb,  biefe*  gabrifat  mit  dc^tgrüner 
unb  gelber  2ludarbeitung  bar$uftellen. 

Anfänglich ,  e$e  man  mit  ber  SWatur  ber  Ouercitronrinbe  noch 
nicht  ganj  oertraut  war,  würbe  fte  in  SJerbinbung  mit  bem  in  i£r  ent» 
haltenben  ©erbjtoffe  $um  ©elbfärben  oerwenbet.  39?an  (ernte  crft  fpd* 
tcr  benfelben  bauen  $u  trennen  unb  bad  eigentliche  Ouercitronpigment 
für  ein  ganj  reined,  jarteö,  $eitere£  fowo^l  ald  £o£c$  gldnjenbea 
ÖJelb,  a&ne  Neigung  ind  bräunliche  überzugeben,  ju  oerwenben ;  in 
anbern  gällcn  hingegen,  wo  gerbftoff faltige  «Pigmente  in  «Wtcanwen« 
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billig  gebracht,  ober  btefer  ©toff  $ur  J>eroorbri»gung  ber  garben  a(ö 
wefentlicne  fcebingttng,  wie  bei  ben  Olioen*  unb  mehreren  anbern  ge» 
mifcfjten  Sarben  ju  betrauten  iji,  wirb  ber  Äuercitronabfub  o£ne  gäf« 
(ung  bed  ©erbftoffed  oerwenbet. 

Die  »orjiiglic&jlen  &ei$mittel,  ben  gelben  garbfloff  mit  ber  ga* 
fer  be6  Seinen  itnD  ber  Baumwolle  $u  {iriren  r  beilegen  in  ber  ejfigfau* 
ren  S^onerbe  nnb  bem  e|fig  ober  £;oIjeffigfauren  (Sifen.  Die  3innbafen 
bieten  $war  ebenfalls  ein  Wittel  an  bie  Spant,  mit  bem  Pigmente  ber 
Ouercitronrinbe  lebhafte  g(dn$enb  gelbe  garben  $u  erzeugen,  allein  fie 
ftnb  ju  unbejldnbig  nnb  wiberjletjen  ber  (Sinwirfung  bed  £id>t$  unb 
ber  Cuft  nid)r,  burcp  wefcfce  fte  balb  gebräunt  wrben. 

SBir  wollen  bie  93enoenbung  ber  Ctuercitronrinbe  in  ben  Äat- 
tunbrucfereien  t^rem  ganzen  Umfange  nacft  jefct  uät)er  befeuchten. 

Sur  unigelbe  garben  oon  ben  jarteften  btd  in  bie  $6d)jien  $öne 
werben  bie  ©ewebe  mit  ejfigfaurer  % Jpnerbe  oon  2  —  9  ©rab  Raunte 
vorbereitet.  (5d  gefd)iebt  biefeö  am  leid)te|len  burcf)  ©runbiren  mit  ber 
Äfofcmafcfeine  in  ber  me&r  ober  weniger  mit  ffiafler  oerfd>wäd)ten  ejfig* 
fauren^onerbe.  gür  bao  gleichförmigere  Durchringen  ber  gafer  mit 
ber  83eije  wirb  bie  SOBaare  jweimat,  b«$  erjre  OTal  mit  wenig,  ba«  an* 
bere  9)?af  mit  flnrfer  $>rej[ion  geffo&r,  forgfdltig,  falrenloä  aufge^an* 
gen,  abgetrocknet,  mehrere  Sage  fangen  gelajfen,  bamit  bie  effigfaure 
%  Jonerbe  tt)eifweife  jerfe£t,  unb  al$  bafifdjed  @alj  fid)  mit  ber  gafer 
um  fo  inniger  ©erbinben  fann.  Die  fo  bejubelte  SBaare  wirb  in  einem 
55  —  (50  ©rab  SHeaumur  Reißen  SBafierbabe,  bem  etwad  wenige«  ge-- 
puloerte  Äreibe  $ugefefct,  $  —  8  «Minuten  lang  über  ben  £afpel  &in 
unb  wieber  getrieben,  oon  ba  im  glujfe  gut  geföweift  unb  auf  ber 
Sßretfcfctafel  ober  in  ben  SBafc^rdbem  möglidjjc  gut  gereinigt,  fo  Dajj 
alle  nur  medjanifd)  aufliegenben  Steife  ber  $3ei$e  entfernt  unt>  nur  bie 
mit  ber  gafer  feit  unb  innig  oerbunbene  ^oneröenbafiö'  junicfbleibt. 
<J0?an  färbt  jefct  in  einem  frifefj  bereiteten    feine«  @erb|toff$  entzöge* 
nen  Ouercitronabfube,  je  nadjbem  man  bie  garbe  6arter  ober  ootkr 
ju  Jabeu  wijnfc&t,  inbem  man  bei  20  ©rab  «Reaumur  SBärme  in  ba3 
£ab  eingebt,  unb  bie  Temperatur  fhifenweife  fo  lange  erbost,  ald  jur 
Jperoorbringung  ber  garbe  erforberfiep  itf,    3artc  Mjtufungen  ber 
garbe  bürfeu  nicr>t  £ö£er  al«  30  —  35  ©rab  dteaumur  gefärbt  werbe«, 
wogegen  wolle  unb  gfänjenbe  garben  in  (angfam  auftfeigenber  Temp.ra* 
Mir  oon  35—40  ©rab  3?eaumur  mauipultrt  werben.  SHactj  bem  ©elb* 
färben  wirb  bie  2Öaare  rein  gewaferjen  unb  im  Ratten  abgetrocknet. 
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S5et  teil  otioenfarbigen  2lbfhifungen ,  wo  bte  Sßorbereitungabafid 
auö  effigfaurer  Thonerbe  unb  einem  €ifenfaf$  in  oerfd)iebenen  93er* 
r)ältnt{fen  ju  etnonber  befielt,  wirb  eine  höhere  Temperatur  beim  gdr* 
ben  erforberlid),  fte  über  (feig  t  jeboct)  feiten  bei  ben  (ginbrucf  färben  55 
©rab  SReaumur. 

Bei  ben  oerfd)iebenen  oraniengeTben  t  Orange'  unb  Tluroratönen, 
bte  burct)  «öerbinoung  oon  ©elb  unb  9tet t)  entfielen,  wirb  bie  SBaare 
juoor  gelb  gefärbt  /  unb  nachher  burch  ein  roth  fdrbenbed  ^tgment  bie 
garbe  entwicfelt  ©anj  badfelbe  ftnbet  bei  ben  oerfchiebenen  (Sanel*/ 
«Mahagoni*  unb  Gtyocolabenabftufungen  flatt ,  welche  juoor  im  Ouer* 
citronbabe  Oliven«/  unb  nachher  erft  im  Ärappbabe  ben  Ton  ihrer 
garbe  erhalten.  (Sin  folched  ©erfahren  ift  bem  altern/  wo  ba6  xotfye 
$>igment  bem  gelben  beim  gdrben  &ugefe$t  unb  bie  garbe  mit  einem 
9D?afe  gefärbt  wirb/  bei  weitem  vorziehen/  weil  baburcr)  viel  reinere/ 
lebhaftere  unb  gleichförmigere  garben  erhielt  werben. 

3n  ber  fogenannten  ipanbfdrberei  werben  bie  Uni  Duerci* 
tronfarben  auf  anberem  SÖege  bargefiellt. 

90?an  pflegt  bie  $u  fdrbenben  Stoffe  abwect)6lung«weife  in  ben 
t>erfcf)iebenen  SÖeij*  unb  garbbäbern  fo  öftere  buretj^une^men ,  bi*  ber 
ju  n>ünfct)eube  Ton  ber  garbe  erreicht  tfh 

3n  ben  £attunfabrifen  werben  bie  Uni-Orange'/  Oliven*/ 
(EaneU,  30?ah<>goni-  unb  (E^ocolabenböben  für  farbigen  unb  weifen 
(Snleoagebrucf  auf  nachjtehenbe  SBeife  bargeftellt,  wobei  ich  meifien* 
raeine  eigenen  Beobachtungen  unb  Erfahrungen  &utn  ©runbe  lege. 

©latte  Orangeböben. 

£ie  SBaare  wirb  mit  8  ©rab  Baume*  ftarfer  ejfigfaurer  Thon* 
erbe  zweimal  nach  einanber  geflößt,  abgetrocfnet,  mehrere  Tage  aufge« 
fangen/  burch  ein  78  ©rab  EKeaumttr  f)ti$e&  SKajferbab  genommen/ 
bem  nur  gan$  wenig  treibe,  beiläufig  4  $>funb  für  20  ®tücfe  (Ealico 
Jiigefefct,  unb  burch  9>retfd>en  ober  Safchen  im  SBafcbrabe  gut  gereu 
nigt.  gür  6  etücf  6<>  SÖiener  Ellen  lange  Galico  wirb  ber 

frifd)  bereitete  Äbfub  von  15  $funb  Ouercitronrinoe/  bem  ber  eifen* 
grünenbe  ©erbftoff  burct)  1  $funb  12  ?oth  $uvor  in  SBajfer  gelöjiem 
Tifchterleim  entzogen  worben,  jum  gdrben  oerwenbet.  9J?an  geht  mit 
ber  $Baare  über  ben  ijafpel  in  ba6  falte  garbbat*  ein,  erhöbt  bie  Teim 
peratur  nach  unb  nach  wd^rent»  3/4  ©tunben  bis  35  ©rat»  SKeaumur/ 
treibt  biefelbe  bi$  45  ©rab  unbfdrbt  unter  immerwdhrenbem  #in*  unb 
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SBieberfaufen  über  ben  ipafpef  in  biefer  ISBdrme  fo  fange,  bie  ein  $o$e6 
gldnjenbee  ©elb  erreicht  ijt.  2>ie  SBaare  wirb  nach  bem  gdrben  ge- 
wafchen  unb  für  bae  Stoßen  im  Ärappbabe  hergerichtet. 

3um  SRot&en  werben  8,  10  bie  12  9)funb  Ärapp  »erwenbet,  je 
ndchbem  man  bie  Crangefarbe  gelber  ober  rotier  ju  £aben  wilnfcht. 
$etnt  gdrben  wirb  ber  Ärapp,  wenn  Jpolldnber,  (Sffajfer  ober  $>fäl$er 
baftlr  oerwenbet  wirb/  Hein  jerfcfjfagen,  in  feiner  9>ufoerform  juoor 
mit  SSBaffer  angerührt  unb  fein  jerr$eift,  in  bae  garbbab  gegeben. 
JÖei  floignon  *  Ärapp,  in  feiner  9>ul»ergefialt,  ifl  bie  ©orftcht  bed  (Ein* 
weichen*  nic^t  nöt^ig,  man  gibt  i$n  bem  35abe  $u  unb  burchrii&rt  i(n 
gut  mit  bem  SBajfer.  Senn  bae  garbbab  bie  auf  24  ©rab  SKeaumur 
SEBärme  gefiel!  t  t'il/  wirb  mit  ber  Sßaare  eingegangen  unb  fo  Tange  e« 
bie  fangfam  auffleigenbe  Temperatur  erlaubt/  über  ben  #afpel  lau-* 
fenb/  mit  ben  ipdnben  mogfichjl  breit  aud  einanber  gehalten.  Üftan 
färbt  eine  ©tunbe  bie  45  ©rab  SReaumur,  weilt  eine  Söierteljlurfbe  bei 
berfefben  Temperatur/  er£ö£t  bie  auf  50  ©rab  SReaumur,  weift  noch 
eine  SSierteljlunbe  unb  fleigt  feiten  $6$er  ale  55  ©raVSReaumur*  Söei 
ber  lefctgeflellten  SGBdrme  wirb  fo  fange  gefärbt,  bie  bie  garbobie  er- 
wiinfchte  i>ö&e  erreicht  J>at*  gdrbt  man  mittelfl  Sampfteijung,  fo  muf 
bie  I>ampfaiiSßrömuiigörö£re  mit  burchföcherter  Jjwfjbegleitung  ge» 
frfjujjt  werben,  bebieut  man  ftcf>  hingegen  unmittelbarer  geuerung,  fo 
wirb  in  bem  fupfernen  Äetfel  $ur  Sicherung/  baß  feine  ptmffe  gfecfen 
in  ber  £Baare  entfielen,  ein  gefd}d(ter  Sßeibenforb  eingeteilt/  weif 
burch  Anliegen  ber  SBaare  au  bae  wärmere  3D?etalI  Ungleichheiten  beim 
gdrben  $um  93orfchein  fommen.  9?och  muß  barauf  gefefcen  werben, 
bafi  petd  $inreichenbe  gluffigfeit  oor^anbeu  unb  bie  Sßaare  beim  gdr-- 
bm  nic^t  &u  bicf)t  unb  gepreßt  auf  einanber  $u  liegen  fomint^  £tatt 
Ärapp,  ©arancin  beim  SRot^en  »erwenbet/  werben  überaus  fe^öne  unb 
gldn^enbe  Orangefarben  gewonnen. 

(Ee  raffen  fid)  auch  fe£r  fchöne  otaniengefbe  @chattirungen  bie 
in  Aurora  ubergejenb  in  SO?itwirfung  ber  oerfchiebenen  $Rotj>hoI$gaf« 
tttngen  hervorbringen/  wobei  folgenbermaßen  »erfahren  wirb. 

S)ie  mitejfigfaurerT&onerbe  imprdgnirte,  bann  gereinigte  SSBaare 
wirb  im  Ouercitronbabe,  welchem  ber  ©erbjloff  ent$ogen  i\t,  bie  45 
©rab  gelb  gefärbt,  nachget)enbe  bie  SBoare  auf  ben  ipafpef  gewuii* 
ben,  unb  bie  benötigte  ÜRenge  gernambuf*  ober  SRoth&oljbriihe  bem 
JÖabe  jugefejjt,  wo£I  burch  einanber  gerügt,  gemach  bie  SBaar*  in 
bae  garbbab  fchnell  abgewunben  /  unb  über  ben  Jjafpef  tyn>  «nb  wie* 
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DerlaufenbV  in  fteigenber  Temperatur  bei  55  bid  60  ©rab  SKeaumur 
gefärbt.  ©elten  fommt  in  ber  93a  um  wollen  färberei  SRöt^ung  mit  <Eo- 
<t)enille  oor. 

3n  ben  2)rutf  ereien  werben  bie  glatten  Orangebäben  öfters 
mit  fd) warben  giguren  gebrucft,  welct)e  mittel)!  einem  guten  SafeU 
fdjwarj  burd)  ben  3D?obeI,  bie  ^errotine  ober  ben  $Ba($enbrucf  gereicht 
werben,  je  nad)bem  bie  2>ejfin6  für  ben  einen  ober  ben  anbern  2>rucf 
fcejfer  geeignet  finb. 

Orangeböben  mit  weif  audgeä£ten  Siguren. 

Sur  Orangeböben  mit  weißen  giguren  werben  bie  baumwollenen 
©ewebe  mit  7  ©rab  ©aume'  jtarfer  ejfigfaurer  S&onerbe  jweimal  grün» 
birt,  abgetroefnet,  einige  Sage  fangen  gelaffen,  banu  für  ben  9D?a» 
fdjiiien*,  9>errotin*  ober  Jpanbbrucf  mit  3Bei(jbei$e  ((Enleoage)  unmits 
telbar,  ofcne  weitere  Vorbereitung  oerwenbet.  9?acb  bem  SBeißdßbrucf 
wirb  bie  SÖaare  24  ®tunben  aufgegangen,  im  Stfollenapparat,  in  einem 
£u£fot£babe,  bem  einige  9>funb  Äreibe  $ugefe£t  werben,  bei  55  ©rab 
SReaumur  über  bie  Stollen  langfom  laufen  gelajfen,  um  bad  flbflecfen 
ber  SBeifjbeije  ju  ver^inbern.  9?ad)  bem  Äu$fotr)babe  wirb  im  glufle 
gefdjweift,  in  ben  3Bafd)rabern  gewafeben,  noct)  einmal  in  ein  fcrjwa* 
cr)e$  &u$fotbbab  bei  60  ©rab  9?eaumur  o&ne  treibe  eingegangen, 
wieber  gut  gewafdjen  unb  gan$  nacr)  berfelben  2lrt,  wie  bei  ben  glat* 
ten  Orangeböben  gefärbt.  ®oUten  Die  weisen  ©teilen  ntc^t  $ell  genug 
erfdjeinen,  fo  wirb  bie  SBaare  abgetroefnet,  unb  frücf  weife  in  einem 
45  ©rab  SReaumnr  warmen  Ä'eienbabe  Durcr)  einige  9D?ale  £in«  unb 
SSBiebertreiben  über  ben  Jpafpel  gereinigt. 

2(ucb  für  tiefen  Orangeartifel  qualipeirt  fi($  ©aranetn  flatt 
Ärapp  gan$  befonberö. 

©latte  Olioenböben. 

2>ie  93orbereitung6mittet ,  mit  welken  bie  baumwollenen  ©e* 
wety  für  bie  oerfdjiebenen  olioenfarbigen  Jlbfrufungen  imprägnirt 
werben ,  befreien  in  ©erbinoungen  ber  ejfigfauren  Sfconerbe  mit  ejfig* 
ober  £ol$faurer  Sifenauflöfung  unb  bem  fct)wefe(fauren  Sifenorpbul 
(Sifenoitriol)  in  mannigfaltigen  Ttbdnberungen  einanber  jugefefjt,  je 
nacr)  ben  $u  er&ielenbeu  Farbtönen.  3*  me£r  (Sifenauflöfung  in  ber 
ejfigfauren  S^onerbe  oor^anben  ift,  um  fo  bunfler  erföeinen  bie  Oli* 
venfarben  im  gärben. 


Digitized  by  Google 


208 


85ei  einem  ©emenge  oon  effigfaurer  ££onerbe  unb  (Sif»nbrü$e 
werben  für  bunfle  garbe  gleiche  %f)dle  effigfaurer  Sfconerbe  8  ©rab 
&aume'  unb  effig*  ocer  hol$effigfaurf$  (Sifen  4  ©rab  Sßaume',  für 
mittle  garbe,  8  Steile  ejfigfaure  $&onerbe  nnb  4  fc&ei.'e  Sifenbrfi&e, 
unb  für  frelle  garbe,  8  Steile  effigfaure  $$onerbe  unb  2  Steile  <5ifc«* 
brü£e  oerwenbet.  Um  £wifcbenmiancen  J)t roorjubringen ,  vermindert 
ober  oermebrt  man  ben  3ufa£  ber  (Eifenbrübe  $ur  effigfauern  £f?on* 
erbe ;  aud)  wirb  in  manchen  gölten  bie  $(>onerce  unb  (Sifenbaftö  mit 
SBafter  oerfcbwäcbt  in  ?tnwenbung  gebraut. 

SBenn  mit  fcbwefelfaurem  (gifenornbul  gearbeitet  wirb,  werben 
für  Dunfelolioen  auf  bie  9D?afj  ejTigfaure  S&onerbe  8  ©rab  Baume, 
6  2otfy  juoor  in  wenig  SEBaffer  gelöfler  Stfenoitriol ,  für  SBitteloIbcn 
1  Sffiajj  ejfigfaure  $£oneroe  mit  3  ?ot£  (Sifenoitriol,  uub  für  Jpellcli* 
oen  1  SOfafj  effigfaure  $£onerbe  mit  17a  ?°t^  (Eifenoitriol  uerweubet. 
Swifcben  Nuancen  werben  burch  ttbänberung  im  Sufafce  beö  ßifenoi- 
triolö  erhalten« 

2lucb  bad  ejfigfaure  Stfenorpbul  buret;  3ettyun$  bcö  gifeuot» 
triold  mit  S*Iei$ucfer  liefert  mit  ber  ejfigfauren  £j>onerbe  einen  guten 
Vorbaut  für  Dlioenfarben. 

9?acb  siüeimaligem  ©runbiren  mit  bemSftorbant  wirb  bieSBaare 
raäglicbft  audgefpannt  unb  faltenlod  abgetroef net ,  um  Streifen  uiib 
Ungleichheiten  in  ber  garbe  $u  vermeiben,  unb  nacb  4  biö  5  Sage  ?(uf? 
fangen  in  einem  niebt  ger)ei$ten  meljr  luftigen  &oben,  bei  70  bic**75 
©rab  SKeaumur  im  Äu^fothbabe  be£anbelt,  gut  gereinigt,  gewafebm 
unb  für  ba6  gärben  $ergerid)tet. 

gür  ^eitere  Olioenfarben,  welch*  me$r  in«  ©rünlicrje  nuanciren, 
ent$ie£t  man  bem  COiercitronabfub  nur  einen  $£eil  M  ©erbftoffed, 
wobei  für  1  ^funb  SRinbe,  1  2ot£  üeim  oollfommen  ausreicht;  an- 
bemt^eild  färbt  man  für  fraftige  garben  gang  o£ne  (Entziehung  oed 
©erbjtoffea.  3«  beiben  gällen  färbe  ich  nl*  b<>her  60,  ^öcbtlenö  75 
©rab  SKeaumur,  um  feböne  unb  intenftue  garben  ju  erhalten.  SOJan 
geht  mit  ber  SEBaare  bei  20  ©rab  SReaumur  in  ba*  SBab  ein ,  färbt 
wäfcrenb  1  bid  V/t  ©tunben  in  fangfam  (teigenber  Temperatur,  bio 
ber  gewü uferte  $oti  ber  garbe  erreicht  ijh  £elle,  ^eitere  Dliuenfarben 
färbe  ich  gewöhnlich  nur  bie  ju  einem  SBärmegrabe  oon  60  biO  55 
©rab  SKeaumitr. 

©(atte  Olioenboben  in  mannichfaltig  anbern  Nuancen  werben 
erhalten ,  wenn  bem  Ouercitronbabe  ©umach  ober  33lau$ol$brii£e  in 
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verriebenen  Verfdltniffen  jugefcjjt  werben.  Sur  gan&  bunfel  Dlioen 
fonnen  für  18  9>funb  Ctuercitronrinbe,  2  $funb  SIMaufofj  unb  2 
qpfunb  @umacfc  in  #nweubung  gebraut  werben. 

9)?an  fann  aud>  glatte  Oliogrunbe  baburdj  erzeugen,  wenn  mit 
öuercitronrinbe  gelbgefärbte  SÖaare  in  einem  fcr)wad)en  fcfewefeffaunn 
QEifenba&e,  ober  in  einem  $3ajferbabe,  bem  nur  gan$  wenig  falpeter- 
faure  ober  falpetereffigfaure  (Jifenauflofung  $ugefr£t,  burcrjgenommen 
wirb;  fie  erfd)eineii  jebod)  ntd)t  fo  intenfio  wie  bie  gefärbten,  ©leid) 
nad)  bent  Surdmef  men  in  ben  (Eifenbdberu  muß  bie  Saare  gut  ge- 
wafcften  werben. 

3n  ber  Jpanbfdrberei  werben  bie  Olioenfarben  burdj  ob' 
wed>fe(nbed  ijin*  unb  SBiebernef  men  in  ben  Sfceij»  unb  garbbdbern 
gewonnen. 

3n  ben  £  a  1 1  u  n  b  r  u  cf  e  r  e  i  e  n  werben  biejenigen  Ofioenbäben, 
bei  welchen  fein  SÖlaufofj  im  gdrben  $ugefefct  wirb;  ofterö  für  3(Iiimt# 
nationöaudorbeitung  uerwenbet,  wobei  für  bie  ttilbung  be6  2>ej[in« 
mei(t  Sofeffeftwarj,  93ei$gelb  unb  !©ei$rotf  gebrucft  wirb. 

Olioenböben  mit  weifjaudgedfcten  g i g u r e n. 

£>ie  mit  ber  93apa  für  Ofioert  wie  bei  ben  gfotten  fcöben  mor* 
bancirte  SBaare  wirb  nad)  jweimaligem  3wprögniren  auf  ber  ©run* 
birmaföine  unb  forgfdltigem  flbtrocfnen  24  bi$  36  @tunben  fang 
aufgefangen ,  unb  ofne  wettere  Vorbereitung  unmittelbar  mit  ber 
2ßeif;bei$e  (CEnfeoage),  entweber  burd)  Jpanb«,  ^perrotin-  ober  2£al$cn- 
fcrucf,  wie  et)  bad  £)ej[in  erfordert,  gebrucft/  nad)  bem  £>rucf  24 
@runben  laug  aufgefangen,  alebann  burd)  ein  55  ©rab  dteaumur 
^elße*  Äuffotfbab,  welchem  Äreibe  jugefe&t  wirb,  im  SRoUapparate 
burdjgenommen ,  im  glujfe  geföweift,  in  ben  SBafdjrdcern  gut  ge-- 
wafcrjen,  nod)  einmal  im  Äuffotfbabe  ofne  Äreibe  bei  65  ©rab  9*. 
pajfirt,  wieber  gut  gewafcr)en  unb  für  ba$  gdrben  fergericfctet. 

SBenn  hingegen  bie  imprdgnirte  SBaare  oor  beiu  38ri$dßen  ge«? 
reinigt  wirb,  fo  gefcfjtrft  biefed  in  einem  55  ©rab  SKeauraur  warmen 
SBafferbabe,  nad)ferigem  SBafd^en  in  ben  SGBafdjrdbern  unb  Suftab- 
trocfnen  ofne  ©onne.  Wad)  bem  SSBeijid&en  wirb  24  §tunben  aufge* 
fangen,  eine  @tunbe  in  ging  eingefangen,  gut  gewafdjen,  burcfc  ein 
75  ©rab  SReauraur  feifieS  Söajferbab  genommen,  wieber  gut  gewa- 
fd^en  unb  $um  gdrben  gefc^ritten.  3e        *"  beibengdllen  bieSEBaare 
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nad)  bem  S5ei(jd£brucf  gereinigt  wirb,  um  fo  geller  unb  fforer  erfdjei- 
nen  bie  weißen  ©teilen,  uub  um  fo  gldn$enber  ber  farbige  fcoben. 

Söetm  gdrben  wirb  wie  beim  ©lattfdrben  »erfahren ,  man  frei- 
gert  bie  Jjifce  jebod)  nid)t  gerne  $ö$er  alö  75  ©raö  «Heoumur  unb  weilt 
in  btefer  Temperatur  lieber  (ander/  aI6  baß  jur  £od)bi(*e  gefd>ritreu 
wirb.  £>urc&  einen  oer$dltni|jmdfjigen  3nfa{>  oou  ©umad)  unb  £Mau* 
£o!$brüf?e  werbeu  bunflere  Sarben  in  eigentümlicher  «Sdjatürung 
erzeugt. 

9)?an  ert)dlt  auf  tiefe  SB  ei  fe  ein  fet)r  inreuftoed  fdjonedSunfeloli-- 
oen,  wenn  bie  SGBaare  mit  einer  SBeije  au6  9  Teilen  ejfigfaurer  Tt)on* 
erbe  7@rab  Zäunte  unb  einem  Tt)eil*  ejfig-  ober  t)oI$ejfigfaurer  (Sifen 
auflofung  5  ©rab&aume'  grunbirt  wirb,  unb  jum  gdrben  für  6&tücfe 
5/4  breite  unb  60  SGBiener  Glien  lange  (Ealico,  ber  2Ibfub  oon  12  9>fb. 
£Uiercitrourinbe  unb  l1/»  9>funb  3Mau$olj  oerwenbet  wirb,  wobei  oon 
l)anb(au  btd  75  ©rab  Steaumur  in  laugfam  fleigenber  Temperatur  ge« 
färbt  wirb.  2lbdnberungen  tu  ben  garbenfd)attirungen  werben  buref) 
einen  ganj  geringen  3ufa&  oon  &ablöt),  ©aliud  unb  ben  oerfdjiefceneu 
9tott)boI$gattungen  t)eroorgebracr;t ;  lejjtere  nuanciren  bie  Olioenfarben 
met)r  in$  9iött)(id)e,  weld)ed  aud)  burdj  einen  geringen  3ufa£  oon 
Ärapp  ober  ©araucin  bewirft  wirb. 

©latte  (Eaner*,  SWa^agont«  unb  cfcocolabenbraune 

85  d  b  e  it. 

Sur  bie  mannigfaltigen  3lbjrufungrn  ber  (Eanel«,  9)?a$agont  unb 
cfwcolabeubraune  Sarben  bebient  man  fid)  ber  ndmlict)en  93orberet* 
tungftmittel,  wie  bei  ben  Olioenboben.  9?ött)er  man  mit  Ärapp,  fo 
wirb  nad)  berfelben  SSBeife  wie  beim  Orangefarben  manipulirt,  nur 
mit  bem  Unrerfd)iebe,  baß  bie  Temperatur  beim  gdrben  t^eilmeife  f)ö* 
hergegeben,  unb  in  manchen  ftäilen  $ur  (Erreichung  gan&  bunfler 
Sarben  bi$  78  ©rab  SKeaumur  gefteigert  wirb. 

SSeim  SKöt&en  mit  Sernambuf--  ober  »imafcolj  wirb  bem  Ouer» 
citronbabe  bie  rotl)e  fcrube  gewöhnlich  nur  bann  erfr  $ugefefcr,  wenn 
bie  Sßaare  bereite  föon  gelb  gefärbt  erfcheint ,  hernach  fo  lange  mit 
Sdrben  fortgefahren,  biö  ber  Ton  ber  Sarbe  erreicht  ijh  Mahagoni* 
unb  (£hoeo(abefarben  werben  erhalten,  wenn  bem  Ouercitrotibabe 
fRotfäoli*  unb  SMauhoIjbruhe  jugffe^t  wirb,  wobei  burch  ftbduberung 
in  bem  93ert)dltniß  mancherlei  flbflufungen  erhielt  werben. 
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(Einige  tiefer  ©piegelboben ,  bei  welken  fein  Jblau$ol$  verwen« 
bet  i(t,  werten  in  ten  Äattunbrucfereien  mit  $afelfd)war$  nnb  SÖeij* 
gelb  verfemen,  af$  geimijrerte  gabrifate  in  ten  Jpantel  gebraut. 

Gauel-,  9J?a $agon i*  unt  £{>oco rateböten  mit  ip e t ß 

a u$ged(> ten  gigu ren. 

£ie  mit  ten  &ei&en  fürOfivenfarben  vorbereiteten  baumwollenen 
©ewebe  werten  bid  jum  gdrben  ganj  auf  biefelbe  Xit  wie  Dlivenbö.- 
ten  mit  weisen  giguren  bemäntelt.  83ei  tem  «Röthen  mit  Ärapp  wirb 
wie  beim  Drangefdrben  »erfahren ,  jebort)  in  mannen  gdüen  bie  £em« 
peratur  im  gdrben  £ö$er  gel  rieben. 

SBtrb  mit  gernambuf--  ober  &ima£ol$abfub  gerötet,  fo  maui* 
pulirt  man  auf  bie  vorhin  angezeigte  SBeife.  Die  83afiö  von  9  Um« 
fangötbeilen  effigfaurer  $&onerbe  9  ©rab  fcaume,  mit  1  £$eil  ejfig« 
faurer  (Sifenauflöfung  5  ©rab  Zäunte,  liefert  eine  $elle  gldn$enbe  re$* 
ober  canelbraune  garbe,  wenn  6  ®tücfe  J/4  breite,  60  SBiener  (SUen 
fange  (Ealico  in  einem  frifd)  bereiteten  Chtercttronbabe  von  12  <pfunb 
Quercitron,  tem  tie  2lbfocfcung  von  3  $funb  gernambuf  oter  3'/t 
qpfunt  93ima£olj  jugefe(jt  werten,  unt  bann  in  fleigenber  SGBdrme  bid 
jur  Jttuance  gefdrbt  wirb.  Sine  fd)öne  gldnjenbe  cftocolabenbraune 
garbe  wirb  burd)  biefelbe  fcafid  hervorgebracht,  wenn  bem  Onercitron« 
babe  ein  2tbfub  von  3  $>funb  gernambuf  unb  l1/,  qpfunb  Sölaufcol* 
jugegeben  wirb.  2)ie  Sarben  erfcf>euien  bunfler,  wenn  eine  iöajid  von 
7  feilen  effigfuurer  $&onerbe,  mit  1  Ztyil  effigfaurem  (Eifen  jum 
©runtiren  verwentet  wtrt.  Surrt)  me£r  oter  weniger  gernambuf  oter 
SKotyftofi*  »»t  aMau£ol$$ufa£,  wie  aurt)  turd)  7tbweirt>en  im  33er$dlt' 
nijfe  ted  einen  jum  antem  tiefer  Pigmente,  lojfen  ftrt)  gar  vielfältige 
£öne  von  9Wa£agoni*  unt  dfcocolatefarben  tarftellen. 

2lnwentung  ter  Ouercitronrinte  $  u  m  $  Athen  6  r  1 1  i  rt) 

eingetruef ter  garben. 

3n  ten  Äatfuntrucfereien  nimmt  tie  Ouercitronrinte  eine  wid> 
tige  Wolle  ein.  ®ie  wirt  für  tie  £arjtelluug  ort(id)  eingefdrbter  gar* 
ben  in  foliter  Aufarbeitung  überaus  &äuftg  verwentet ;  aurt)  jtntet  (?e 
$in  unt  wieter  für  ten  Safel--  unt  £ampffarbentrucf  2(nwentung. 

2>ie  <8erticfung«mittel,  teren  man  fid)  in  biefem  ©ebiete  $u 
colortren  für  bie  verriebenen  tfuftruefbafen  betient,  befreien : 

14  * 
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a)  tu  ber  gew6r)ntid)en  weisen  $Bi'i$enjtdrfe ; 

b)  ber  gebrannten  ©tdrfe-- ,  Dem  tfeiocom  unb  dem  Sertriugummi ; 

c)  bem  2Bei$enme(>l ; 

<])  bem  arabifdjen  unb  fenegalifdjen  ©ummi ; 

c)  bem  Tragant/  unb 

f)  ber  feingepuloerten  ©alepmurjef. 

©ie  mit  ben  oerfd)iebenen  93erbicfungömitteln  aufgebrucften  8*a- 
feil  lajfen  fid)  nad)  bem  ftufbrucf ,  je  nad)bem  man  ba$  eine  ober  bad 
anbere  babei  oerwenbft,  mefcr  ober  weniger  leicht  reinigen.  3n  b*r 
bejfern  3a$red$eit  werten  bie  mit  ©ummi .  €>alep  unb  Sragant  in 
brueffdbigen  3"fta"b  verfejjte  ifcafen  am  jwecfmdjjigfien  burd)  Ginfcän 
gen  in  jließenbeö  SSBaffer  für  baä  nacfy&erige  garben  im  Ouereitron* 
babe  gereinigt.  Rubere  mit  <&tärfe,  3Bei&enmef)l  unb  gebrannter 
©tdrfe  verbiefte,  werben  n  ad)  bem  SGBdffern  nod)  burd)  ein  45  ©rab 
SKeaumur  wärmet  SSBajferbab  genommen,  um  baö  $3erbicfung$mitte( 
unb  bie  überfdjüjfige  fcafid,  welche  nid)t  mit  ber  Safer  in  innige  95er« 
binbuug  getreten/  gan$  $u  befeitigen.  So  ©efegenf>eit  für  baS  (Sin* 
Rängen  in  glufj  ermangelt,  bebieut  man  jid)  $ur  Reinigung  45  ©raD 
Steautnur  warmer  Bleien:  ober  Äujjrvt^bdber,  aud)  Äu^fot^bdDtr, 
beuen  ctii>a$£m£>e  jugefe^t  wirb,  bie  in  einzelnen  gdUen  biö  55  ©rab 
SKeaumur,  bei  manchen  Olioenabjtufungen  aber  bid  60  ©rab  SHeaumur 
SBdrme  angewenbet  werben.  @0  ijt  für  ben  ©lan$  ber  garben,  wie 
für  bie  (Spaltung  reiner  weisen  Objifte  unb  9?id)talteration  ber  frü* 
j>er  eingebrueften  Ärappfarben  notbmenbig,  baß  bie  gebrückten  3^9* 
vor  bem  &uercitronfdrben  möglich  gut  gereinigt  werben ,  weif  im 
Unterlaffungäfall  bat*  gdrbebab  verunreinigt,  bie  garben  batnird)  matt, 
uub  ber  weiße  ©runb  (larf  eingefdrbt  erfd)eint. 

2)ad  vor$uglid)jte  SfciuPemittel  für  baö  9>igment  ber  Cuercitron^ 
rinbe,  um  bie  gelben  unb  Orangefarben  in  allen  2tb|lufungen  \\\  er- 
zeugen/ bejr^t  in  ber  ejfigfauren  S&onerbe;  für  bie  v<rföiebeuen  Oli* 
ven-,  Gauel ,  9Ra$agoni*  unb  (Efjocolafcenabjtufungeu  hingegen  in  ber 
eifigfauren  Tfjonerbe  mit  3"fa&  einet*  (Sifenfaljeö  für  graue  &d)atti* 
rungen  mancherlei  2(rt  tu  mit  SSBaffer  verhältnismäßig  verfdjmadjten 
(Sifenauflofungen. 

2)aö  ^igment  ber  Ouercitronrinbe  befifct  vor  ben  anbern  befann* 
ten  gelbfdrbenben  ^flanjenpigtmnten  bie  fd>d^bare  CSigenfdjaft,  ben 
mit  effigfaurrr  Sfconerbe  gebrückten  SÖaumwoUeu-  unb  ?einengeweben 
in  nieberer  Temperatur  fcfyone  gelbe  garben  $u  erteilen.  befejligt 
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fi$  fd)on  burcf>  (ängereö  S&eifen  im  gurbebabe  bei  ber  Temperatur  ber 
ttfutwärme  und  liefert  färben ,  bte  ber  (gtniuirfung  ber  atmofp$dri> 
ftrjen  l*uft  fajl  frdftiger  lutberfTe^en  r  afd  bie  in  &o£erer  Temperatur 
gefärbten.  X)urd)  biefe  gute  (Sigenfcrjaft  fönneu  ba&er  gelbe,  olioen, 
graue  unb  eben  fo  au  et)  verfci)iebene  fogenannte  D)?ifcbungdfarben  in 
früher  fcfooii  mit&rappfarbeu  oerfe(>ene  9ftufter  eingefärbt  werden,  ebne 
baß  Die  Mrappfarben  baburef)  eine  wefentlicbe  9)?obijication  erfeiben. 

Um  jarte  gelbe  garben  in  jeber  beliebigen  Mflnfung  &u  erhalten, 
pfl-ge  t(f)  bei  18  ®rab  SOBärme  mit  ber  SBaare  in  bad  S3ab  einjuge* 
£en,  er^e  bie  Temperatur  wä&renb  einer  falben  @tunbe  28  bid 
£öd)flenö  30  ©rab,  unb  weile  bei  biefer  ffidmie  nicf)t  länger  ald 
15  bid  20  Minuten.  ^cfjdne  golbgelbe  Töne  werben  erreicht,  wenn  bie 
SÖSärnie  £Öd)ftend  btd  auf  34  ©rab  getriebeu  wirb,  weil  bie  gelben 
garben  in  Oberer  Temperatur  iljreu  glanjenb  gelben  £u(ter  verlieren 
unb  me&r  ind  SÖrdunlidje  übergeben. 

gür  ^eitere  gan$  ty\U  canariengelbc  garbenabtfufungen  wirb  bie 
effigfaure  T&ouerbe  mit  SBajTer,  tbeilä  mef>r,  tljeild  weniger  6er* 
fcfjwäcbt,  für  volle  golbgelbe  garbeu  hingegen  ftetd  $u  6  bid  8  ©rab 
&aume  oerwenbet.  £ie  Quantität  ber  Ouercitronrinbe  beim  gärben 
entfprid)t  ben  mebr  ober  weniger  oerfcf)wäcf)ten  £riicfbei$en. 

Sine  oor^üajid)  gut  geeignete  effigfaure  T(>onerbe  für  bie  (Erzeu- 
gung fd)öner  gelben  garben  mit  Dem  Pigmente  ber  Oucrcitronriiioe 
tmrdjd  gdrben,  bereite  icf)  auf  folgenbe  SGBeife; 

80  9>funb  reiuer  eifenfreier  Mann  werben  in 

240  9>funb  forfoenbem  2Bajfer  gelöjt ,  unb  bie  Äuflofuug  in  bad 
tfnfajjfajj  gegojfen.  (S$  werben  jefct 
8  $funb  frpjlalliftrteS  fohlen  }äuerlid)e$  Patron    rpfralliftrf e 
@oba»  in 

10  ^fiinb  SBajfer  geloft,  nad)  unb  nadj  in  bie  tffaunauflöfung 
eiugerübrt,  woburd)  bie  freie  @cfywefelfäure  bed  Maunö 
neutralifirt  wirb.  SWun  werben 
50  <pfunb  duercitronabfub  von  7  $>funb  &uercitronrinbe  falt 

zugegeben,  unb  $ule$t 
60  $>funb  söleijucfer  eingerührt.  9J?an  burcrjrübrt  ben  9J?or- 
bant  wä&renb  2  Tagen  öftere,  lägt  i(>n  abflären ,  unb  oerwenbet  bad 
^Ue  Ciquibum  für  ÖJebraucf).  tiefer  9D?orbant  wirb  auefc  für 
Orange»,  Olioen-,  (Eanel  ,  ütta&agoni.  uub  Gfcocolabenfarben  oer-- 
wenbet. 
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gur  Söoben  mit  weif  au$ged|jtem  gigurenbruef  wirb  ber  Ctuer* 
citronabfuo  weggelaffen,  unb  bie  ungefärbte  effigfaure  T(onerbe  ba« 
für  oerwenbet. 

©elbfärben  ber  gebrnef ten  3euge. 

Sur  reine  unb  glänjenbgelbe  gürten  wirb  ed  erforberlich  t  bem 
Ouercitronbabe  feinen  ©e(alt  an  eifengrünenbem  ©erbjloff  ganj  jn 
ent$ie(en,  weif  bie  garben  burd)  beufelben  gebräunt  unb  (ich  baö  gelbe 
9>tgment  in  9Jerbinbung  mit  ©erbjloff  nicht  allein  (ätijiger,  fonbern 
aud)  fefrer  in  ben  weiß  jti  bleibenden  ©teilen  abfegt. 

Steint  gdrben  ber  (eitern  canariengelben  garbenabfhifungen 
bringe  ich  bie  Ouercitronrinfce  in  einen  nicht  bieten  leineneu  Wentel  in 
ein  45  ©rab  erwärmtet  SÖafferbab,  laffe  benfelben  mit  folbigen  (61* 
jernen  Stäben  fo  lange  unter  bem  ©ajfer  tüchtig  auäfueten,  bi0  (ich 
fa|l  niö)t6  me(r  audbrüefen  läjit.  2>er  SÖeurel  wirb  je&t  (eraudgenom* 
men  unb  für  jebed  oerweiibete  ^funb  Äuercitronrinbe  3  Cot(  $uoor 
in  £&ajfer  gelöfier  Tifcblerleim  in  ben  2tu6$ttg  gebracht.  2>a$  gärbebaö 
Wirb  mit  f altem  SBajfer  auf  18  ©rab  SReaumur  gepellt,  bie  $u  fdr* 
benbe  JÖaare  eingebracht,  unb  unter  unauögefe^tem  JJin*  unb  Jperwin» 
ben  über  ben  ipafpel  in  jleigenber  Temperatur  wä(renb  einer  (alben 
^tunbe  auf  28  bio  30  ©rab  fteaumur  gebracht  unb  15  biet  20  29?i* 
nuten,  ober  fo  lange  in  biefer  3£drme  erhalten,  biö  ber  Ton  ber  $u 
wünfebenben  garbe  erreicht  ijt.  «flach  bem  gärben  werben  bie  Beuge 
gleich  gewafeben  unb  gereinigt. 

2>ie  im  Beutel  $urücfgebliebene  Ouercitronrinbe  fann  burch  nadj-- 
(erigeö  fluöfocben  noch  für  bunfle  Oliuenfarben  benufct  werben. 

gür  (6(ere  gologelbe,  wie  auch  für  Orange-,  (Eanel-',  9)?a(agonu 
unb  (£(oco(abefarben  bereite  ich  burd)  2tbfocr)eu  einen  Hbfuo  oer 
Ouercitronrinbe  auf  nacbfie(enbe  SEBeife.  Sie  SKinbe  wirb  jweimal  mit 
SBaffer  au$gefod)t  uub  bem  erjlen  tfbfub  auf  bad  qpfunb  Cuercitron* 
rtube  für  ©elb,  3  Cot(,  bem  ^weiten  hingegen  i  Cot(  Seim  sunt  gdl-- 
len  oeo  ©erbfloffd  $ugefe(jf,  beibe  flbfuoe  jufammengegojyen  unb  nach- 
bem  ber  ©erbjloff  (ich  barauä  niebergefchlagen,  bie  glüjfigfeit  für  bad 
gdrben  oerwenbet. 

*9?an  ge(t  für  ©olbgelb  bei  18  ©rab  Sßdrme  in  bad  05ab  ein, 
unb  fdrbt  in  (angfam  jleigenber  Temperatur  nid)t  (ober  alö  30  bie  34 
©rab  SKeaumur,  bi$  bie  garbe  fcen  vollen  ©lanj  erreicht  (at. 
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Ktrbtcfte  Xufbrucftafrn. 

3tf  nachbem  man  volle  ober  fyeUe  gelbe  garben  in  ben  oerfchtebe-- 
nctt  Puffern  anzubringen  £at,  bebient  man  (ich  ber  oerfchiebcnen  93er* 
bicfungdmittel. 

drutfbafid  für  £ochgelbe  f i 9 it r t r t e  SRujrer. 

2  9)«  afj  efftgfaure  ^^onerbe  8  ®rab  ittaume'  werben  mit 
20  2otfy  ®tdrfe  ober  24  2otfy  933ei$enme£l  über  bem  Jeuer  oer* 
bieft  unb  falt  gerührt. 

druefbafid  für  mtttelgelbe  ft^ttrirte  Wufler. 

1  SWafj  efTigfaure  $$onerbe  8  @rab  fcaume, 
1  9Wa|j  SBajfer  mit 
20  2ot$  etdrfe  ober  24  S?ot$  S£Bei$enme$l  wbieft. 

2>ru<fbaft$  für  hellgelbe  ftgurirte  9&uftcr. 

V4  90?afj  efligfaure  $§onerbe  8  ©rab  33atime', 
1V4  «Ö?a9  SÖajfer  mit 

18  eotb  ®tdrfe  ober  20  Cot£  SÖei$enme&l  verbieft. 
SBenn  bie  mit  £tdrfe  ober  £Bei$enme£l  bereiteten  Drucfbafen 
für  breite  fcdnber  unb  Decfgrunb  oermenbet  werben ,  £at  man  barauf 
ju  fe£en,  )le  etwas  weniger  unb  nur  fo  oiel  ju  oerbiefen,  baß  ber  Huf* 
bruef  fefr  (lebt  unb  nicht  auflfreijt,  bamit  ber  9)?orbant  bejTer  in  ben 
gaben  einbringen  fann.  Siegt  Die  33afiö  burd>  ju  ftarfe  9Serbiofung 
nur  oberflächlich  auf,  o£ne  ben  ga&en  entfprea>enb  burchbrungeit  $u 
fjaben,  fo  erfcheiuen  bie  Sorben  nach  bem  garben  matt,  t£eil weife  un» 
gleich,  mager  unb  wenig  intenpo. 

Ceichte  gigurenmnfrer  werben  nach  bem  druef  burch  (Jin&dngen 
tu  fliefjeubeS  SÖojfer  unb  nacr^erigeö  durchnehmen  in  einem  Reißen 
SBafferbabe  für  bad  garben  gereinigt,  &ei  Qftuflern  mit  breiten  Sbaiu 
bem  unb  2>e<f-  ober  fcobenwaare  reicht  (Einsangen  in  gfug,  wenn 
©tdrfe'  ober  9)?ef>locrbicfung  augewenbet  wirb,  nicht  auS,  eö  muffen 
bafcer  folche  gabrifate  in  einem  55  bid  60  ©rab  Reißen  Äubfot^babe 
unb  nachberigem  SOBafcrjen  in  ben  SBafchrdbern  gereinigt  werben. 

2)urch  SBerDicfimg  ber  ejfigfauren  S^onerbe  mit  arabifchem  ober 
fenegalifchmt  GJununi  werden  reinere  unb  &artere  gelbe  garbentöne  alö 
ber  mit  @tärfe  ober  SO?ebl  wvbtiften  erhalten.  93?an  bebient  fleh  ber 
Öummioerbicfung  meijteuö  bei  feinen  wertvollen  gabrifaten,  oorjugö* 
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weife  aber  im  Sri^riicf,  unb  ba,  wo  l;ellgelbe  garbe  über  bnnfeT-  unb 
mittelgelbe  giguren  fallt. 

gür  f>o£cd  unb  feuriged  ©olbgelb  werben  4  9)?ag  ejfigfaure  Sfcon* 
erbe  8  ©rab  Sfcaume  mit  3  $>funb  ©ununi  verbieft,  unb  b  e  3"fam* 
menfe()ung  nuter  ber  Benennung  ©ummifarbgelb  für  feine  ©rueffa* 
brifate  unb  ben  ^rtöbruef  verwenbet.  gür  ein  fjeitered  <D?itte(gelt 
werben  3  Steile  ©ummifarbgelb  mit  2  Reifen  ©ummiwafler,  für 
Jpcllgelb  1  tyeil  ©ummifarbgelb  mit  1  ,  2,  3  bie  4  feilen  ©ummi-- 
wa  jfer  werfest,  je  nadjbem  man  bie  garbenabflufung  bunfler  ober  fcel 
Ier  ju  ^aben  wünfd)t.  gür  ben  3rt*brucf,  um  regenbogenartig  ab$u- 
ftufen,  werben  für  bad  erfte  bunfle  ©elb,  ©ummifarbgelb,  für  biegweite 
<&rf)attirung  1  %ffd\  ©ummifarbgelb  unb  2  Steile  ©ummiwajfer,  unb  für 
bie  Ititte  Hbjiufung  1  $&eil  ©ummifarbgelb  unb  4  Steile  ©ummiwaffer 
verwenbet. 

£)ie  mit  ©ummi  vertieften  ?lufbrucfbafen  werben  in  günjtiger 
3a&reS$eit  wie  fdjon  frü&er  bemerft  würbe,  burd)  (Eingängen  in  ghifj 
unD  nac^^eriged  SEBafcfyen  in  ben  5J?afd)rdbern  für  bad  grirben  gerei* 
nigt,  ober  in  (Ermanglung  bejfelben,  burd)  ein  marmeö  jUeieubab  bei 
45  ©rab  genommen,  unb  nad)r)er  in  ben  SBafcfyräbern  gut  gereinigt. 

Vertiefung  mit  fein  gepulverter  ©a(»pmur$et  bebiene  id)  mir 
nur  bei  mit  SEBajfer  verfd)ivnd)ter  ejjigfaurer  Sbonerfce  für  mittel  unb 
hellgelbe  @d)attirungen,  weit  bie  eoncentrirte  effigfaure  $t)onerbe  mit 
@alep  vertieft,  buref)  längere«  £te£en  bie  (Sonfiitens  verliert,  balb 
wä|Terig  unb  für  ben  $rucf  untauglid)  wirb.  Die  mit  &afe»  in  bruef* 
fähigen  Bujtano  verfejjte  ifcafen,  fajfen  fid)  leid)t  burd)  blogeö  Sin^än* 
gen  in  glu'fs  unb  nad)&eriged  Saften  im  3Bafd)rabe  reinigen. 

SBenu  tcf>  Tragant  für  bie  Vertiefung  verwenbe,  meidje  id)  ben* 
felben  in  fein  gepulvertem  3»ft««be  juvor  $wei  ®tunben  lang  in  we- 
nig SBeingeijt  ein,  wonad)  er  jtd)  mit  ber  effigfauren  S&onerfce  um  fo 
leichter  $erl&eilen  lagt  unb  eine  homogene  Drucfmajfe  bilbet,  mit  we(* 
cfyer  mau  leicht  arbeiten  fann 

X)ttufe(  gebrannte  ©farfe  eignet  fiel)  weniger  $ur  Vertiefung  für 
ein  Reifere©  glaujenbeö  ©db;  felbft  ^ellgebrannte  ©tarfe  (Leiocom) 
lagt  nod)  Spuren  einer  SWuancirung  ber  garbe  nad)  bem  ©elbfärben 
gewahren.  XJejrtringummi  fann  fowo&l  für  gelbe  ald  oliven  unb  anbere 
Ouercitronfarben  gum  Vertiefen  verwenbet  werben. 

Sollten  nad)  bem  ©elbfdrben  im  Ctuercitronbabe  bie  weigeu 
©teilen  burd)  bloged  SSBafefjen  im  SBajfer  ntef^t  £ell  unb  flar  genug  er* 
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föeinen,  fo  werben  bie  3euge  abgetrocfnet  unb  im  gerrocfneten  3«* 
(lanbe  einjeln  über  ben  ipafpel  fct)nell  $in*  unb  mieberlaufenb  in  einem 
fd) wachen  ßleienbabe  bei  40-»- 45  ©rab  9t.  gereinigt.  &tarfe  &(eien» 
biber,  fo  wie  er£6$te  Temperatur  beim  Vitien,  muffen  oermieben  wer» 
ben,  weil  fon(t  bie  gelben  garben  i$ren  frönen  ©lang  verlieren  unb 
gebräunt  werben. 

SWan  fann  ba*  Steinigen  auct>  in  einem  ganj  fcr)wacr)en  <£&Ioma' 
tron«  ober  (E&lorfalfbabe  bei  85  ©rab  9t.  »errieten ,  wenn  bie  ©aare 
flücf weife  fcrjnell  über  benipafpel  einmal  frin*  unb  wieber  aewunben  unb 
gfeicr)  barauf  in  fliegenbem  SÖaffer  audgefd^meift  wirb,  wobur$  bad 
Sßeifj  fceO  unb  bie  garben  glänjenb  erfdjeinen. 

(£r  bfengelbe,  oraniengelbe,  $od?orange  unb  Aurora« 

(*i  nbruef  far  ben. 

2tußer  für  ficr)  auf  weiggebleicfcte  fcaumwoHengewebe  burc$  ben 
SBaljenbrucf,  bem  $>erroftn*  ober  £anbbrucf  gegebenen  felb|tjtänbigen 
2>e|Jin£  werben  biefe  garben  aud?  ^äufig  in  fetwn  juoor  mit  Ärapp 
gefärbten  9)?ufiern  für  ben  (E'nbrucf  oerwenbe  t,  unb  ^ernad)  jur  8u6fd}at* 
firung  folcfjer  Drucffabrifate  tyeilweife  nod)  ©elb,  Dampfblau,  Dampf« 
grün,  (>iti  unb  wieber  auä)  noch  gernambufrofa  afd  ^pu^farben  angebracht. 

313  ?lufbrucfbaftd  $ur  (Erziel ung  ber  erbfengelben,  oraniengelben, 
^>ocr)orange--unb  Äurorafarben  mitteljr  be*3  gelben  ^igmentS  ber  üuer-- 
citronrinbe,  in  üRttwirfung  beö  Ärappd  unb  ber  (Eäfalpinieu ,  bebient 
man  ftcr)  gang  berfelbeii  Agrntien,  wie  für  bie  gelben  garben,  bei  wei* 
cfjen  bat*  oorjügtidjfte  93erbicfung6mitte(  für  bie  Darstellung  ber  jar* 
ten  feinen  garben  in  bem  ©ummi  befielt,  gür  orbinäre  Sßaare  fMnge« 
gen  wirb  mit  ©tarfe  ober  2Bei$enme$l  oerbieft. 

Stötten  mit  Ärapp  ober  ©aranciu. 

Dem  CUiercitronabfube  wirb  oor  ber  ©erwenbung  jum  garben 
ber  eifengrünenbe  ©erbejloff  entzogen.  38enn  Ärapp  bem  Ouercitron* 
babe  unmittelbar  £ugefe$t  wirb,  weidrt  man  benfelben  juoor  in20©rab 
warmen  SBajfer  ein,  bamit  er  (idj  gleichförmig  jertr)et(t  unb  feine  ftJro» 
efen  jurücfbleiben.  Den  fo  bereiteten  Ärapp  gibt  man  bem  Ouercitron» 
L>aöe  $u,  geljt  mit  ber  ju  färbenben  ffiaare  bei  18  ©rab  91.  in  badfelbe 
ein,  färbt  bei  langfam  fieigenber  Temperatur  in  ben  ^l&ernen  Dampf' 
gefäfjen  ober  aud)  in  fupfernen  Äeffeln,  in  welchen  ftcr)  jur  93ermei* 
bung  flecfiger  SBaare  gefdjälte  SSBeioenfdrbe  beftnben,  fo  lange,  bid  ber 
$u  wünfdjenbe  garbton  erreicht  ifr.  garbt  man  im  ©egent&eife  juerjt 
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@elb  unb  rötr)et  nachher  mit  Ärapp,  fo  wirb  leererer  gleichfalls  $uvot 
in  SflSaffer  geweift. 

35dm  ^Röthen  mit  Ärapp,  nach  ber  einen  ober  ber  anberit  Hvt, 
ifr  forgfättig  barauf  511  fehen ,  bajj  bie  Temperatur  beim  gärbeit  regel« 
mäßig  gefeitet  unb  unmittelbares  $erür)ren  Der  3Baare  mit  ben  fupfer* 
nen  Äejfefn  verinieben  werbe,  um  gleichförmige  unb  flecfenlofe  garben 
ju  erhalten ,  weil  theilweife  wärmere  Stellen  im  gdrbebabe  tt)eilweife 
$ör)ere  garben  eräugen  unb  baburch  Ungleichheiten  entfielen ,  bie  fidEj 
im  gortlaufe  be$  gdrbend  ntc^e  mehr  ausgleichen  lajfen.  gben  fo  wer« 
ben  auch  bunfle  glecfe  hervorgebracht,  wenn  bie  SBaare  au  r}riße  fu* 
vferne  Stellen  anzuliegen  fommt.  ©er  geübte  unb  erfahrene  gärber 
wirb  allen  biefen  Langeln  ju  begegnen  wijfeu. 

gür  bie  Darftellung  gan$  gleichförmiger  flecfeufofer  erbfengelber, 
oraniengelber,  Orange-,  Aurora-,  (Eanel-,  iWa^agoni.  unb  Gbocolabefar* 
ben,  bie  mit  bem  gelben  ^igmente  ber  Ouercitronrtnbe  in  ©efeflfdjaft 
mit  bem  rotten  bed  Ärappd  erzeugt  werben,  habe  ich  folgenbeö  93er« 
fahren  am  befreit  unb  jtcr)erfren  gefunben : 

»3<h  bringe  ben  $uvor  in  äBajfer  geweichten  Ärapp  über  bem 
&uercitron*  ober  SBafferbabe  in  einen  beutet  von  leichter  Ceimvanb 
lotfer  ein,  laffe  ihn  im  SÖabe  autfneten  unb  barin  (äugen,  SBährenb 
bemgärben  wirb  zeitweilig,  fo  lange  ed  bie  Temperatur  gemattet,  burch 
Äneten  unb  Xnbrücfen  an  Die  SBaub  bee*  gdrbegefäfjea  mit  ben  i>än* 
ben  manipulirt  unb  biefed  bei  erhöhter  £Bdrme  burch  ein  feilenförmi« 
ged  Spolt  fortgefefct.a 

»9?  ad)  jebem  2lu6brücfen  wirb,  um  gleichförmige  3ertr)etTung  brd 
2tu$zuge$  in  ber  glüjfigfeit  ju  bewirfen,  mögliche  gut  Durch  einanber 
gerührt  unb  nach  biefer  SGBeife  fortgefahren ,  bi$  ber  gärbepro$e|j  been« 
bigt  ijl.  £ei  biefem  ©erfahren  fönneu  fich  weber  Ärappförner  noch 
Ärappbrei  zwiferjen  ber  £Baare  anhäufen  unb  ed  wirb  ein  Durchaus  gun» 
friged  SKefultat  erhielt,  welcheö  bei  großen  gldchen?  unb  ©ptegelgruub* 
waaren  vorzugdweife  §u  empfehlen  ijl.« 

£ie  ^Quantität  bed  garbemateriafed  jur  Jpervorbringung  ber  be- 
nannten garbeu  lägt  ftet)  burcr)au6  nicht  quantitativ  genau  beftimmen, 
fie  richtet  fich  nach  ben  verfchieoenen  Lüftern,  ob  größere  ober  (feinere 
garbenflächen  (Dbjefte)  einjufärben  (inb,  unb  ob  ^eitere  ober  volle 
garben  Dargejtellt  werben  foüen. 

£ie  &rucfbafiö  für  fcie  verfchieben  von  einanber  abweierjeuben 
garbetöne,  fowo(f  für  jTgurirte  95?ujter  M  flache  fcänber  unb  £ecf* 
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grunbe  mit  ®tfatt  unb  2Bei$enme&(  t>erbtcfe,  bie  in  ben  meijten  gdllen 
biefelbe  bleibe,  wenbe  icr)  in  folgenber  3ufammenfe&ung  an: 

4  SWafj  effigfaure  TJonerbe  8  ©rab  ©aurne*  warben  mit 
24  0ot£  $3eigenme$(  unb 

20  8ot£  @tdrfe  oerfodjt,  nad)  bem  Stoßen  falt  gerührt. 
SBenn  bloß  2Bei$enfrdrfe  für  bie  QSerbicfung  oermenbet 
wirb,  »erben  4  9}? aß  effigfaure  $&onerbe  mit  1  9>funb 
14  8ot£  SSBeijenme^l  über  bem  geuer  oerbicff. 

Söeim  gdrben  »erben  für  6  ©tütf  */4  breite,  60  Sßiener  <£0en 
fange  (Ealico,  um  ein  Weitere«  Oraniengelb  für  Derfböbeu  $u  erhalten, 
ber  entgerbftoffte  ttbfub  oon  12  $funb  Ouercitronrinbe  mit  8  vPfunb 
Ärapp;  für  Orange  12  $funb  Ouercftronrinbe  unb  6  $funb  &rapp; 
für  Aurora  15  $funb  Ouercitronrinbe  unb  10  $funb  Arapp  oerwen* 
bet.  Sföan  fängt  bei  20  ©rab  SBärme  ju  fa'rben  au,  fd$rt  tn  langfara 
fleigenber  Temperatur  bei  IV,  ©tuuben  bid  35—50  ©rab  5».  ju  fdr« 
ben  fort,  je  na^bem  man  bie  Nuancen  gelber  ober  rotier  $u  $aben 
wünf$t.  gür  gellere,  weniger  intenfioe  Tone  wirb  bte  effigfaure  Tfcon» 
erbe  oer$äItni£mdfng  mit  SBaffer  oerfcr)mdcbt,  man  behalt  bie  Ouerct« 
tronquantitdt  im  gdrben  bei,  oerminbert  aber  ben  3ufa(  oon  Ärapp, 
itibem      beffelben  weniger  genommen  wirb. 

deiner  unb  gldnjenber  erfcbeinen  bie  garben,  wenn  bie  effig- 
faure Tfconerbe  mit  ©ummi  oerbicft  für  ben  2>rutf  oerwenbet,  wirb. 
@olcr)er  93erbitfung  beoient  man  fid)  bei  feinen  gabrifaten,  wobei  $um 
?Köt$en  feiner  Ttoignonfrapp  ben  anbern  &rappforren  oorge^o^eit  wirb. 
<2>tatt  .Ärapp  ©arancin  für  bie  Störung  oerwenber,  werben  au£ge&eia>* 
net  lebhafte  garben  erhalten. 

SBenn  bie  3*uge  juoor  gelb  gefärbt  unb  nad>$er  im  Ärapp«  ober 
©arancinbabe  gerottet  werben,  £at  man  jebe  beliebige  garbennuance, 
oou  ber  £eit< r(len  (Srbfenfarbe  bid  in  bad  f?öcr;iie  äurora,  in  feiner 
©ewalt,  je  nacrjbem  man  weniger  ober  me&r  rot&ed  Pigment  in  2fn* 
wenbung  bringt  unb  je  nacrjbem  in  niederer  ober  $ö$erer  Temperatur 
gefdrbt  wirb. 

<£iu  fdjöneS  feurige«  gigurenorange  in  bunfelblauen  Äiipenartt« 
fein  (teile  icfc  auf  folgenbe  SSBetfe  bar : 

v(£ffigfaure  Tfconerbe  oon  8  ©rab  aSaume'  wirb  mit  ©ummi  in 
brncfförmtgen  3uftanb  oerfefct,  bie  bamit  bebrucften  3<ugebei50©rab 
SBdrme  in  einem  leichten  Äujfot&babe  gef u£f otjet,  im  glujfe  gefdjweifr, 
in  ben  2Öafcr;rdbern  gewaföen  unb  für'd  garben  £ergert<r;tet.« 
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2>ad  garbrmaterial  für  6  ®tücfe  V«  breite  unb  60  SGBiener  Glien 
lange  (Ealico  befielt  tu  bem  Bbfube  toon  12  3>funb  Cuercitronrinbe, 
bem  ber  ©erbetfojf  bur<&  1  $funb  4  t?otr)  Ceim  endogen  wirb.  £>er  fei« 
ned  ©erbeftoffe*  befreite  Bbfub  wirb  in  ben  garbejtänber  mit  8  <J>funb 
juoor  in  SBajfer  gewetzten  Äropp  gebracht,  bei  20  ©rab  SSärme  mit 
ber  SOBaarc  über  ben  Jpafpel  eingefahren  unb  in  langfam  fleigenber 
Temperatur  M  jur  Sftuance  gefärbt. 

SR 6  t  Jen  mit  ben  Gäfalpinien. 

Obgleich  bie  oraniengelben,  $amina«,  Orange*  unb  Xurorafarben 
mit  bem  gelben  Pigmente  ber  Cuercitronrinbe  unb  bem  rott)en  ber 
(Eäfalpinten  bargejtellt,  fid)  gegen  bie  (Siuwirfung  bed  Cirfjteö  unb  fcer 
Cuft  weniger  bauerr)aft,  M  bie  burd)  jtrapp  gerotteten  erweifen  /  wer* 
ben  fte  bort)  öfterd  für  <£r$eugitng  cigentbümtic^er  Sftttaucen  uerwenber« 
»eim  $Hdtr>n  mit  ben  (Eäfafpinien  wirb  ber  äbfub  beä  gernambuf , 
fcima'  ober  9totr)r)ol$ed  bem  feineö  ©erbefloffed  entzogenen  Ouerei* 
tronabfube  beim  garben  jugefefct,  bei  20  ©rab  SBarme  mit  ber  SBaare 
über  ben  Jpafpel  in  bad  gärbebab  eingefahren  unb  bei  tangfam  jrcigen* 
ber  Temperatur  fo  lange  barin  erhalten,  btd  bie  ju  wünfcfyenbe  @d)at« 
tirung  ber  garbe  erreicht  ift. 

SÖei  einem  foldjen  garben  ijl  man  weniger  ber  ©efafcr  audgefe^t, 
ungleiche  garben  ju  erbalt.n,  alö  beim  Döthen  mit  Ärapp.  Dad  ©er* 
bdltnifj  beö  rotten  «pigmentd  ber  (Säfalpinien  $um  Ctuercitronabfube 
regelt  fi$  nad)  ben  ©ergebenen  Nuancen,  welche  man  ju  Jaben 
Wünfdjt. 

Um  erbfengefbe  unb  $amina--9?uancen  r)eruor&ubrtngen  reichen  für 
1  $>funb  Cuercitronrinbe  ber  ?lbfub  oon  2 — 8  2otty  gernambuf-  ober 
SRot&bolj  r)in,n?enn  bie  3enge  mit  6—8  ©rab  jlarrer  ejfigfaurer  £&on« 
erbe  bebrueft  ftnb,  für  eine  ferjöne  Orangebecfgrunbfarbe  t|T  bad  ©er« 
frdltnil  für  6  ®tücf  */4  breite  60  »euer  (Stten  fange Salico  15  9>funb 
Cuercitronrinbe  unb  6  $funb  9*otr)r)ol$  ober  5*/a  $fttnb  gernambuf' 
£olj  audreierjenb,  wogegen  für  21urorafarbe  für  badfelbe  Qewidjt  Cuer« 
citronrinbe  9—10  9>funb  gernambuf-  ober  9tot^ofy  beim  garben  in 
3uweubung  gebracht  wirb. 

9)?an  rät^et  bin  unb  wieber  aud)  mit  Ärapp  unb  (Edfalpinien  $u« 
fammen.  (gine  feurige  Orangebecffarbe  (teile  id)  burd)  biefen  SBeg  bei« 
fpieldweife  bar,  inbem  für  6  @tücf  5/4  breite  60  Liener  (Ellen  (ange 
<£a(ico/  bad  garbematerial  oon  I2$fuub  Ouerct'tron  47, 9>funb  Ärapp 
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unb  2'/*  $funb  gernambuf  ober  SRotffofj  verwenbet  werben.  93eim 
gdrben  wirb  bemOuercitronbate  ber  $uvor  in  ^Baffer  geweifte  Ärapp 
unb  bann  bie  gernambuf--  ober  SKot^oljbrüfe  jugefefct. 

(£d)ön  gldujenbe  Oranien*  unb  Orange  abtfufungen  werben  aud) 
erreicht,  wenn  ber  tfufbruefbajid  ein  verf  ältnißmdfjiger  3ufa(j  von  ger* 
nambuffof^abfub,  ber  SRötfung  ber  Nuance  entfpred)enb ,  ^in^ngefe^t 
wirb.  2iuf  tiefem  2Bege  babe  id)  £aldtüd)er  mit  auögefparten  weißen 
giguren  in  93orbrucf  unb  Decf  bargejlellt,  inbera  idj  10  ©rab  flarfe 
effigfaure  $f  onerbe  burd)  gernambuffolibrüfe  fiarf  blenbete  unb  bie 
Srucfbaflö  mit  ®tdrfe  verbieft  aufbruefen  lieg.  X>ie  gebruefte  SSBaare 
wirb  einige  Sage  aufgefangen,  bann  in  einem  Äuffotfbabe  pafftrt/  in 
beu  SGBafdjrdfcern  gut  gereinigt  unb  na$$er  im  Ouercitronbabe  gefärbt. 
£>urd)  ein  fold)e$  33erfafren  lafien  jid)  inannid)fa(tige  ?lbftufungen  ber 
Oraugenuancen  auf 6  (5infacf)jle  bartreUen,  wenn  bie  2ufbrucfbafi$  we«, 
niger  ob«r  mefr  tfarf  gerottet  wirb.  SO?it  ©ummiverbiefung  werben 
auf  tiefem  SGBege  dujjerjt  $arte  unb  liebliche  garben  erhielt. 

SKotfen  mit  (Eocrjenille. 

9J?an  fann  aud),  wenn  man  bem  Ouercitronbabe  beim  garben 
£od)enille*2lbfub  r)in$ugibt,  rotten;  lebhafter  werben  jeboefc  bie  3fa» 
belle  ,  tpamina*  unb  Orange*  äbftufungen  erreicht,  wenn  juvor  gelb 
gefärbt  unb  alebann  er|1  im  fortreißen  (Soctjenillebabe,  bem  etwad  we* 
uiged  Äleie  jugefe^t  ijt,  gerötet  wirb. 

Oliven  (5 inbr uef f a rben. 

&ie  $afeu  für  bie  vergebenen  oliven  (gtnbrucffarben  befielen  in 
einer  3ufammenfe$ung  von  ejfigfaurer  $f)onerbe  unb  einem  (Sifenfalje. 
Die  fiefür  vorjüglid)  geeigneten  Sifenfalje  jinb:  bad  fdjwefelfaure 
(Sifen  iSifenoitriol),  bie  effig  unb  ^oljfaure  (gifenauflofung  unb  bad 
falpetereffigfaure  Sifen,  weldjed  burd)  tfeilweife  3erfe$ung  ber  falpe« 
terfauren  (Sifeuauflöfung  mit  3Mei$ucfer  ober  effigfaurem  Äalf  erfairen 
wirb.  21ucr)  ba$  ejfigfaure  (Sifenorpbul  burd)  3*rfefcung  bed  (Sifenvi* 
triold  mit  SÖlei^ucfer  ober  ejfigfaurem  Äalf  bietet  in  manchen  gdüen 
eine  gute  (Eifenaufläfung  für  Olivenfarben  bar.  SHid^t  minber  audj)  bie 
fogenannten  Sftorbant«  für  Oliven,  beren  i$  miety  fdujig  bebiene  unb 
bie  in  folgenber  3nfammenfe£ung  befielen: 
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A.  ^torbant  für  brnikel  QHorn. 

3n   50   9D?afj  SGBajfer  werben 

30    $funb  2lIoun  geloft,  bie  tfufföfung  in 
100   9)?afj  ßifenbrühe  (ejfigfaureö  (Eifen)  6  ©rab  jlarf  ge* 
bracht/  bann 

4J/«^funb  fein  gepulverte  treibe  jur  ©oiurifation  ber 
freien  ©dure  bed  Alaune)  narf)  unb  nad)  eingerührt, 
wenn  bae)  Sbraufen  nac&getajfen ,  werben 
15    9>funb  SBUijucfer  eingerührt  unb  jule^t 

5  9}?a§  öuercitronbrühe  (von  4  $funb  Ouercitronrinbe) 
für  bad  3Menben  (Sdrben)  ^tn^u^ebrac^t /  wä^renb  2 
Sagen  öfterd  aufgerührt/  ft cf>  abpellen  Iajfen  unb  bie 
gefldrte  gfüfligfeii  für  ben  ©ebrauä)  verwenber. 

B.  JHarbant  für  Ijdl  «DUncn. 

100   9)?a|j  glugwaffer, 
30    9>funb  Alaun, 
50   90?afj  Sifenbrühe  6  ©rab, 

43/4sPfunb  treibe, 
15    qpfunb  SMeijucfer, 

5  2D?a|$  Ouercitronbrühe  von  4  $funb  SRinbe. 

©tatt  ejfigfaurem  £ifen  ober  ber  fogenannten  3i«"bei$e,  auc$ 
a5tca>brühe  genannt,  fann  für  beibe  2fnfd^e  and)  hol$faure  6  ©rab 
Raunte  jlarfe  (Sifenauflöfung  verwenbet  werben. 

£ie  verriebenen  $3erbicfunge)mittelu  nuanciren  tfceifweife  bie 
Olivenfarben  beim  gdrben.  Ü7?it  Tragant  ober  ®alev  vertieft,  erfcfyei* 
nen  bie  garben  jwar  voller,  aber  ntd>t  fo  angenehm ,  ale)  mit  ©ummi, 
fie  neigen  jid)  ftetS  mehr  in'fl  eigentliche  Oliven,  wd^renb  Untere  mehr 
in'e)  ©rune  fpielen ,  bajer  man  biefen  bei  feinen  gabrifaten ,  nament« 
lief)  für  flarfe  Sbanbflreifen  unb  £>ecfmufier  ben  93or$ug  einräumt, 
gür  ftgurirte  Objefte  bienen  @tdrfe  unb  SWehlverbicfung ,  wd^renb  bei 
tbanb*  unb  Decfmujlern  für  geringere  3<^uge,  in  ofonomifdjer  iberücf. 
fid)tigung,  gebrannte  ©tdrfe  ober  aud)  Dejrtringumrai  ^tatt  arabife^em 
ober  fenegalifcfjem  verwenbet  wirb. 

fbeim  gdrben  ber  Olivenfarben  entzieht  mau  ber  Ouercitronrinbe 
in  ben  meiden  Sailen  nur  einen  fyeil  bed  vor^anbenen  ©erbejtojfeS, 
wd^renb  bei  ganj  bunflen  Nuancen  berfelbe  mei(l  beibehalten  wirb, 
weil  ihm  bie  <5igenfc$aft  innewohnt,  bie  garben  ju  bunfeht.  Sbeifpield* 
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weife  werben  für  $cUe  Reiter*  Oliven  Töne  für  ein  ^funb  Ouercitron* 
rinbe  2— 2'A  £ot£ ,  für  Wlittthönt  V/t  2ot$,  für  {>ö£ere  Töne  Jin* 
gegen  nur  1  £ot(>  Ceim  $ur  tfceilweifen  gdUung  be$  ©erbrjloffee  »er* 
roenbet.  (£nt$ie$t  man  ben  ©erbejloff  ganj,  fo  werben  eigentümliche 
Nuancen  erreicht,  welche  von  jenen  befceutenb  abweidjen.  £>ad  gar* 
ben  wirb  bei  £ö£erer  Temperatur  verrichtet ,  alt  biefed  beim  gdrbeit 
ber  gelben  Sarben  ber  Sali  ijl ;  je  bunffer  bie  ßarbe,  um  fo  r)or)er  fleigt 
Die  SBarme.  3n  bad  SÖab  wirb  mit  ben  3eua/n  bei  20  ©rab  eingegan« 
gen  unb  burcr>  fhifenweife  (Sr$ö(uttg  ber  S&ärme  beffelben  fo  £ocf)  ge* 
tfeigert,  biö  ber  Ton  ber  Sarbe  nach  SBunfct)  erreicht  ijl. 

iöei  ben  Oliveufarben  bebient  man  (id)  $ur  Reinigung  ber  gebrucf* 
fcn3euge  meijren*  bcö  Äufcfot&babee),  welcheä,  je  nach  bem  93erbicfungd* 
mittel  bei  45 — 65  ©rab  2Bdrme  in  2lnwenbung  gebracht  wirb  ©ummt, 
©alev,  Tragant,  ^Dertringummt  unb  gebrannte  &tdrfeuerbicfung  laf* 
fen  fleh  leidjter  ofd  @tdrfe  unb  SSttehlverbicfung  reinigen;  fte  erforbern 
ba$er  ein  weniger  fcei(je6  Äufcfotjibab. 

Sßenn  bureh  bad  Sdrben  ber  weifje  ©runb  getrübt  unb  einge* 
färbt  erfcheint,  reinigt  man  bie  SBaare  im  Äleienbabe,  öftere)  aueb  itt 
einem  fdjwadjen  Shlorfalf*  ober  Gtylornatronbabe.  Serben  bie  Oliven« 
färben  in  einem  falten  ganj  fdjwach  fduerlichen  faljfauren  SBajferbabe 
über  ben  Jpafpel  einige  9EJ?ale  fchnell  fym  unb  wierer  pajfirt,  fo  neunten 
fie  einen  mer)r  grünlichen  Ton  an,  auch  erfeheinen  bie  weifen  Stellen 
babureb  ^tter  unb  flarer.  2>urch  ein  ganj  fchwached  blaufaured  Äali« 
baD  fönnen  bie  Oltventöne  noch  me^rin'ö  ©rünlidje  übergeführt  werben. 

2Bir  ge£en  jejjt  ju  ben  2lufbrucfbafen  felbft  über  unb  eröffnen  bie 
©allerie  mit  foldjen,  wobei  fdjwefelfaurefl  Gifen  bie  (Sifenbaßd  bilbet. 

a)  (Shibrucf  bafiß  für  buneel  Oliven. 

2  9)?aß  ejTigfaure  T&onerbe  8  ©rab  ^aurne*  werben  mit 
10  Cotb  (Sifenvitriol  unb 
20  £ot&  etdrfe  ober 

24  Cot{>  SGBet^enme^l  burcr)  lochen  verbieft,  bann  falt  ge* 
rüfrrt. 

b)  Wti  ttel  Oliven. 

2  90?afj  effigfaure  Tfconerbe  8  ©rab  fcaume, 

6  Cot$  Cifenoitrior, 
20  Cotfc  etdrfe  ober 
24  Cot£  m}L 
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c)  gcff  Oliven. 

2  S0?a&  ejfigfaure  £r)onerbe  8  ©rab  SSaume, 
4  Cotr)  (gifenoitriol, 
20  8otr)  @tärfe  Ober 

24  eotr)  m$i. 

(ES  fann  aud)  &täth  mit  ü)?er)f  jufammeu  $itr  SSerbicfung  ge« 
nommen  werben.  SÖei  (Sifenoitriol  in  Üttitwirfung  von  effig-  ober  Jolj» 
fanrem  (Sifen,  moburety  ebenfalls  fatte  Olioenfarben  erhalten  wercen, 
wirb  weniger  (Sifenottriol  unb  ald  ßrfafc  bejfelben  im  33err)jltnif}  eflig- 
ober  $oI$faure$  (Elfen  oerwentet. 

SÖenn  bie  fcafen  mit  ©ummi  oerbieft  gebrueft  werben ,  redjmt 
man  24—26  £otr)  ©ummi  onf  bie  Sföafi  Slüjfigfcit.  9Jei  biefen ,  fo 
wie  bei  allen  nad)folgeneen  35afen  für  Olioenfarben  werben  mancher* 
(ei  3wif4)entdne  bur$  qtiantitatiöe$  Abweisen  im  93ert)ältnij[e  bcö 
3tifammenfa^eö  r)eroorgebradjt. 

Sie  Olioenfarben  mit  ber  fa'peterejfigfajirenSifenauflöfung  burdj 
3erfe|ung  be$  falpeterfauren  (Sifend  mir  SÖleijucfer  ober  ejfigfaurem 
Äaif,  in  93erbinbung  mit  ejfigfaurer  £tyenerbe  erzeugt,  bieten  gleich- 
falls gute  SHefultate  bar.  Um  bunfel  Olioen  bariufteüen ,  werben  für 
bie  SWafj  ejfigfaure  S&onerbe  8—10  Sott),  für  mittel  Olioen  5—6  t'otr), 
unb  für  r)ell  Olioen  3 — 4  Cotr)  concentrirte  faloeterejftgfaure  Sifeuauf* 
löfung  in  2(nwenbung  gebracht. 

SBerDen  bie  23afen  für  Olioenfarben  burety  unmittelbare  3nfam» 
menfef)ung  oon  ejfigfaurer  $r)onerbe  unb  effig-  ober  t)ol$faurer  <£ift*n* 
auflöfung  oerwenbet,  fo  r)at  man  bie  Ttbjlufungeii  burdj  mer)r  ober 
weniger  (Sifenbnir)e  ebenfalls  in  ber  ©eioalt.  2>adfelbe  gilt  für  bie 
gellen  ^djattirungen,  bei  welchen  $r)onerbe  unb  Sifenbofid  oerr>«ilt- 
nißmajüg  mit  SBajfer  oerfctywädjt  in  2nwenbung  gebracht  toerbeu. 

n)  (Stnörudbafi*  für  bunfel  Oliven. 

2  9ftaj)  effigfaure  $r)onerbe  8  ©rab  SBaume', 

3  90?aß  effig  ober  t)oljfaured  (Sifen  6  ©rab  SBaume', 

1  »pfunb  18  Cott)  ötärfe,  ober  l3/4$funb*Bei$enme$l. 

b)  2R  1 1 1  e  I  Ö I  i  v  e  n. 
3  9Äaß  effigfaure  £t)onerbe  8  ©rab  23aumeV 

2  2&aJ  effig*  ober  r)ol$faured  (Sifen  6  ©rab  fcaume, 
1  $funb  18  Cotr)  0tarfe,  ober  P/4  ^f««J> 
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e)  $tll  O  l  i  v  e  it. 

2  SKaß  effigfaure  %  Jonerbe  8  ©rat»  «aurne*, 

1  9)?aß  effig--  ober  Jof$faured  (gifen  6  ©rab  fcaume, 
30  CotJ  (Stdrfe,  ober  34  ColJ  SWeJL 

i 

£>urcfc  ©timmioerbicfung  erfcftemen  Die  garben  fiterer,  weniger 
biinfef.  mt  gebrannter  ©tdrfe  oerbicft  werben  jte  für  orbindre  2)rucf - 
fabrifate  uerwenbet.  ®alep-,  wie  Sragantoerbicfung,  wenbet  man  Jin 
nnb  wieber  für  gefdjfoffene  fömale  Streifen  nnb  $um  Raffen  gefölof- 
fener  Objefie  an. 

2>ie  Olioenfarben  mit  bem  eifigfauren  (Sifen  im  üflinimum  ber 
Ovation  bur«  3erfe^uii9  bed  (Sifenoitriolö  mit  aMei^ucfer  ober  effig-- 
fanrem  Äalf  in  SJerbinbung  mitejTigfaurer  X Jonerbe  bargeftellr,  erwei* 
fen  fidj  in  fce$iejimg  auf  ©lanj  uub  3ntenjitdt  entfprecb.enb.3e  narfj» 
bem  bie  (Sifenojrpbulauflofung  fcfjwdcfcer  ober  |ldrfer  nacr)  Hreometer* 
graben  bereitet  ifr,  wirb  ber  e)Jigfauren  SJonerbe  mejr  ober  weniger 
baoon  jugefe(*f. 

21m  meinen  oerwenbe  icr)  für  bie  »ergebenen  olioenfarbigen  2lb* 
ftufungen  ben  SWorbant  für  Olioen,  unb  jwar  mit  etdrfe  ober  3Öei$en* 
mejl  oerbicft  auf  folgenbe  SSBeife: 

a)  Ginbrucf  bofiö  für  bunf et  Oliven. 

3  Sttaß  üttorbant  für  bunfel  Olioen, 

2  30?ag  ejfigfaure  ^ Jonerbe  8  ©rab  Jöaume', 

1  $funb  18  CotJ  etdrfe,  ober  l3/4  $funb  SBeijenmeJf. 

b)  «mittel  Oliven. 

1  90?a|j  SWorbant  für  bunfel  Olioen, 

2  97?afj  ejfigfaure  fcjonerbe  8  ©rab  üöaume,  .. 
30  CotJ  ©tdrfe,  ober  1  $funb  4  CotJ  SWeJf. 

c)  §tll  C(iHtl. 
Va  95?aß  OlioenanfaJ, 

1  2ttafl  effigfaure  SJonerbe  8  ©rab  »aume', 

2  SWag  SGBajTer, 

l  «Pfunb  4  CotJ  etdrfe,  ober  l'/4  yfunb  9J?eJf. 

3«  ©ummioerbiefung  erfcfceinen  bie  garben  für  etreifeu  unb 
£>ecfgrunbe  Überaua  lebjaft.  gür  orbindre  SÖaare  wirb  mit  gebrann* 
ter  ^tdrfe,  auety  Ceiocom  unb  2>e.rtringnmmi  oerbicft. 

1.  *  15 

* 
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gür  ben  3ri*brucf  mit  ©ummi  oerbicft  werben  folgeuh  Sufara* 
menfefrunge*  in  2tamenbung  debrad^t : 

a)  Dun! (e  ffarb f. 
3  Wag  Dlioenaufafc, 
1  Wag  ©ummifarbgelb/ 
l  Wag  bicfed  ©utnraiwafiVr, 
*/4  Wag  Ouercitronbrü$e. 

b)  gur  mtttl  Öliuen. 

1  Wag  bunffe  garbe, 

3  Wag  ©ummiwajfer. 

c)  fffir  frelf  Olive* 

1  Wag  bunfle  garbe, 

4  Va  Wag  ©ummiwaffer. 

@an$  ^eOe  Olioenboben,  mit  bunfel  marfirten  Dlivenfiguren  wr- 
fet)en,  fielle  ict)  auf  folgenbe  Seife  bar: 

»X>ie  3euge  werben  mit  einer  Saft*  »an  9  Cott)  föwefelfaurrm 
Sifen  in  1 V,  Wag  effigfaurer  $  Jonerbe  unb  24  Wag  9EBajfer  mimlf 
ber  5tfo$mafcr)ine  imprdgnirt,  bann  abgetrocfnet  unb  fclgenbe  &oftf 
für  giguren « Oliven  eingebrucf t : 

2  Wag  Worbant  für  bunfel  Dlioen, 

2  Wag  ejfigfaure  SJonerbe  8  ©rab  ttaunte, 
Vs  Wag  Ouercitronbrnt)e, 

mit  1  $funb  8  £otb  ®t4rfe,  ober  1  $funb  12  CotJ 
$Bei&enme^(  verbicft. 

«Wach  bera  £>rucfe  werben  bie  3euge  einige  Sage  aufgejana«!, 
bei  50  Örab  9t.  gefufrfot&et  unb  im  ßuercitronbabe  ojne  (Sntjiebung 
bed  ©erbftoffeö  gefärbt.  Senn  in  ben  gabrifaten  &uoor  f  rapprotje  ö(m 
jefte  angebracht  fmb,  fo  (äffen  fia)  burch  biefen  SBeg  recht  artige  £rucf< 
arttfel  barftellen. 

Die  Ouantitdt  ber  Cuercitronrtnbe  beim  Olioenfdrben  rietet  ga) 
nac^  ben  weniger  ober  metjr  farbenreichen  Wujlern,  fte  fieigt  oon  1 W 
2'A  9>funb,  unb  für  gebecfte  5/4  breite  60  SBiener  SUen  lange  Galico 
biö  $u  3»/a  %>funb  für  ein  ©tücf  SBaare.  ©<jt  man  bem  Onercitron» 
babe  beim  gärben  auf  8  fc&eile  Cfcuercitronrinbe  1  $t)ei(  ©umach  $«/ 
fo  bewirft  legerer,  bag  jtch  i>aö  Pigment  weniger  flarf  unb  feji  in  b« 
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weißen  (Srunb  einfehtdgr.  Durch  mefcr  €)uma<h  werben  oerdnberre 
garbenabjrufungen  erzeugt.  Da  ber  0umaeh  feinen  garbfloff  weniger 
Ieid)t  abgibt,  muß  etwa*  wärmer  al*  o$ne  benfelben  gefärbt  werben; 
auch  fefct  man  Dem  gdrbebabe  Jäujig  ©umachabfnb  r>iti^u. 

Die  Olioenfarben  fonuen  übrigen*  nerr)  mannichfaltig  mobificirt 
werben,  wenn  bem  Ouercitronbabe  in  allgemeinem  SJer^ältniffe  ©al* 
lud,  Änoppem,  SÖablah  unb  Teerofen  wur$el*3bfub  (Nyrophaea  alba) 
$ugefe(>t  werben.  Durch  einen  gan$  geringen  3ufa&  oon  Ärapp  werben 
Olioenfarben  in  einen  rötlichen  <2>tich  überge^enb  erhalten,  unb  beu- 
felben  (Sffeft  bewirft  auch  ba*  rotr)e  Pigment  ber  (Eäfalpinien.  Oliven-- 
färben  in  mehrfachen  abjhifungen,fehr  bijferirenb  oon  allen  jenen,  wer» 
ben  gewonnen,  wenn  al*  i&ajt*  bloße  ejfigfaure  S&onerbe  oon  2  —  8 
©rab  &aume'  <2>rärfe  für  ben  Drucf  oermenbex  unb  bem  Cluercitron* 
babe  beim  gdrben  ber  3f«a,e  «n  oer^ältnißniäßiger  3ufa£  oon  (£am* 
peche£ol$abfub  gereift  wirb. 

Sauel«,  Garmelit',  90?a& agoni*  unb  G^ocolabe* 

(Sinbrucf  färben. 

SOBenn  bie  oorjie$enoen  35afen  jur  (Erzeugung  ber  Olivenfarbeu 
nad)  bem  gdrben  im  Ouercitronbabe  mit  bem  Pigmente  be*  Ärapp* 
me£r  ober  miuber  fiarf  gerottet  werben,  erhalt  man  bie  (Eanel ,  (Earme* 
lit*,  SKaJagoni*  unb  (E^ocolabefarbeu  in  allen  $u  wünfchenben  Äbfiu- 
fungen.  ©ei  nur  leichter  <H6tr)ung  fanu  ber  juoor  in  SBatfer  geweichte 
Ärapp  bem  Ouercitronbube  $ugefejjt  werben ;  für  glänjenbe,  inten  fioe 
unb  lebhafte  Scr)attirungen  hingegen  werben  bie  garben  juoor  im 
Ouercitronbabe  fatt  olioeu  gefärbt,  unb  bann  nach  bem  SEBafdjen  unb 
Peinigen  im  Sfrappbabe  bie  9töt£ung  nad)  (Srforoerniß  gegeben.  23etm 
SHötJen  mit  Ärapp  wirb  biefclbe  ^3orftct)t  beobachtet,  bie  beim  Orange- 
färben  au*einanoergefe(jt  ifl,  weil  hier  eben  fo  leicht  Ungleichheiten  unb 
gierten  entjre^en  fonnen,  wenn  Sttachläßigfeit  beim  gdrben  oorwaltet. 
X>U  ©allerie  ber  früher  bezeichneten  Drucfbafen  für  bie  oerfd)iebeuen 
Olioenfarben  bienen  alle  auch  $ur  J^erflellung  ber  (£anel*,  (Sarmelitv 
9J7a^agoni-  unb  (E^ocolabefarben. 

Da*  »Öerhältniß  be*  Ärapp*  jur  ^öt^ung,  wenn  berfelbe  bem 
Cuercitronbabe  beim  gärben  $ugefe(jt  wirb,  bijferirt  nach  ben  oon  ein* 
anber  abweichenden  lichten  Nuancen  für  ein  $funb  Ouercitrourinbe 
jwifchen  3— 10  Cotr)  Ärapp.  S3eim  gärben  ge&t  man  mit  ber  Saare 
bei  20  ©raö  SCöärme  in  ba*  *>ub  ein,  färbt  in  langfam  fteigenbvr 

15* 
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Srmperatur  wdr)renb  einer  ©tunbe  bi6  45  Grab,  weilt  eine  33iert<(* 
jiunbe  in  biefer  SBdrme  unb  ert)ör)t  biefelbe  in  manchen  gällen  biö  50 
©rab,  Serben  bie  3euge  erjt  olweu  gefärbt  unb  nad)r)er  im  Ärapp- 
babe  gr rottet,  fo  jleigt  bie  Duantitdt  bed  ärappö  für  ein  v^tücf  s/4 
breite  60  SOBiener  (SUen  lange  ßalicowaare  oon  •/*  bi^2^fimb  Ärapp, 
je  uactjbem  me£r  figurirre  Dbjette,  &dnt«er*  ober  &obenwaare  ju  fär- 
ben ijr,  unb  je  nari)t>eni  bie  garben  weniger  ober  tner)r  gerottet  werten 
follen.  ®o  err)dlt  man  beifpielweife  eine  r)oct)fl  feurige  iutenftoe  (Ear-- 
melit*?Sobenfarbe,  wenn  für  6  ©tücfe  V4  60  Liener  eilen 

lauge  (Ealico,  bie  $iwor  ein  fatteäDlioen  erhalten,  mit  10  »pfunb  Ärapp 
bid  jur  Nuance  gerottet  wirb. 

gür  mehrere  garbentone  fe£t  man  beim  SRötr)en  im  33ert)d(tnij[e 
jum  Ärapp  10  ^rocent  ^t»mact)  $u,  woonrd)  baö  (gmfdjlageii  in  ben 
weigen  ©runb  rerminbert  wirb.  3uweilen  reicht  man  bem  Ärappbafce 
aud)  einen  oer&dltnijjmdfsigen  3»fajJ  geruambuF*  ober  $bimar)of$ab- 
fub.  gür  bunfle  (£r)ocolabentöne  wirb  bem  Ärappbabe  bin  unb  wieder 
etwaö  donipecije^oljabfub  $ugefe£t.  (Sine  g(aii$enbe  ctjocolabebraune 
Sfcobenfarbe  wirb  erhalten,  wenn  ?lutorafarbe  mit  Ouercitronriube  uno 
Ärapp  hervorgebracht  in  einem  25  ©raö  erwärmten  SBajferbabe,  bem 
nur  wenig  aufgelöfler  (Sifenoitriol  jugegeben  ifr,  fo  lange  r)in  unb  wie- 
ber getafpelt  wirb,  bi«  ber  $on  ber  garbe  erreicht  ijt;  nur  bürfen  bei 
einem  folgen  93erfar)ren  in  ben  gebruefren  Beugen  jur  SÖilbung  beä 
9J?nfierd  feine  folgen  garben  »orr)anben  fem,  welche  buret)  ^aö  <£ifen- 
waffer  alterirt  werben,  gür  ein  folcfoeS  Traunen  fann  auch  fafpeter* 
effigfaure  (Sifenauflöfung  oerwenbet  werben.  9iad)  biefer  3}?etr)obe  wirb 
ein  in  manchen  ©egenben  Seulfctjlanbd  ein  beliebtet  Drucffabrifat 
für  ben  Canbmann  erzeugt,  wenn  bie  3*uge  mit  effigfaurer  $t)onerbe 
imprdgnirr,  weifjftgurirt  ged&t,  mit  Ouercitronrinbe  unb  Ärapp  Hu* 
rora  gefärbt,  unb  nacf)ber  im  fctjwefelfauren  C^ifenbabe  gebrannt,  unb 
bie  gebräunten  3*uge  alöbann  mit  Safelfcfcwarg  unb  gelber  ipbeije 
auöfcbattirt  werben ,  wonad)  bie  ©runbfarbe  (ebr)aft  d)ocolabebraun 
unb  bad  Steffin  mit  f(t)war$en ,  weifen,  Äocfcgelben  unb  Orange-gigu* 
ren  »erfetjen  erfct)eint ;  ba,  wo  nämlict)  bie  gelbe  Äjjbeise  weiß  berührt, 
wirb  r)od)gelb,  wo  jie  auf  ben  braunen  ©runb  fallt  hingegen  in* 
SÖrdunlicbe  ftd)  neigenbed  Orange  gebiloet. 

SGBad  bie  ?ebt)aftigfeit  ber  garben  in  95e&ier)ung  ber  oerwenbeten 
93erbicfungdmittel  bei  ben  2lufbrurfbafen  anbelangt,  erweift  fidj  ganj 
baäfelbe  93irr)alren,  wie  bei  ben  Olwenfarben. 


Digitized  by  Google 


229 


SSBenn  mit  ben  (Edfatpinleti  gerötet  wirb,  bringt  man  ben  rotten 
garbjrojf  bem  Ouercitronbabe  beim  gärben  unmittelbar  ^tn^u ,  mani* 
pufirt  bem  Orange*  unb  tfurorafdrben  analog,  mir  mit  bem  Unter* 
fcfyiebe,  tag  bte  braunen  garbenabirttfungen  eine  etwad  £d£ere  Tempe- 
ratur a(6  bte  Orange-  unb  2turorafcf)attirungen  beim  gdrbeu  erforbern. 
21ud)  ^ier  bat  man  befonberö  bei  Reifen  Reitern  Tonen  bie  SHuancirung 
gonj  tu  ber  ©ewalt,  wenn  für  4  $funb  Ouercitronrinbe  ber  Äbfub 
öon  1  "Pfunb  iKor^oIj,  für  fco^ere  $öne  hingegen  1'/»  bid  2  fpfunb 
SKotb^ofj  oerwenbet  werben,  unb  in  laugfam  fleigenber  Temperatur  biö 
jur  gewünfct)ten  Nuance  gefärbt  wirb,  fünfte  garben  werben  übrtgend 
metfl  nur  mit  £rapp  unb  feiten  burd)  (Eäfalpinieu  gegeben. 

Cilbergraue,  perlgraue,  fleiugraue,  f d)  ief  e r grau e 
unb  oh' o en graue  (Einbrucf  fa  rben. 

3a$(rei$  i\t  bie  ©aüerie  ber  oerfcfcicbenen  grauen  9)?obefarben, 
wefc&e  tfceifd  mit  ber  Quercitronrinbe  für  |td),  t&eifd  in  2)?uwirfung 
anberer  Pigmente  (jeroorgebracftt  werben.  3>ie  21uforucfbafen  befielen 
in  mit  SBajfer  oerfd>wdc{)ten  (Etfettfal^en ,  bei  welchen  bie  SCerbicfungo'* 
mittel  eine  wefentfid)  wichtige  Wolle,  bie  9?uancirung  unb  ®d)dn£eit 
ber  garbe  anfangend  einnehmen.  ?l(Ie  mit  ©umini  oerbicften  (Sinbrucf* 
bafen  liefern  im  gärben  mit  bein  Pigmente  ber  duercitronrinbe  bie 
reinjfen,  feinjten  unb  glänjenbften,  gau$  in'ö  eigentliche  ©rane  uberge» 
£enbe  gjrben,  wä&rcnb  Tragant  unb  @afep  jtetä  eine  Neigung  in'd 
Dfioenfarbige  anbeuten ,  unb  ®tärfe,  wie  9)?ef)foerticfung,  für  fanfte 
faftoode  garben  (Muberlid)  wirPen ,  weswegen  man  ft cf>  in  ben  aller* 
meijren  gällett  für  bie  33erbicfung  auöfcrjliefjlicf)  nur  bed  ©uinmi  be* 
bient,  we(d)ed  bei  breiten  Räubern  unb  flachen  Sööbeu  um  fo  not^wen* 
biger  i|t.  Dertriuoerbtcfiing  leitfet  in  mannen  gällen  and)  gute  Dienfre. 

Steine«  ejfigfaured  Sifen,  fcoljfaureS  (Sifen  unb  efftgfaured  Gifen* 
ornbul,  burefo  Taufcrjoerwanbtfdjaft  bereitet,  qualificiren  fid)  am  bellen 
ald  35afen  für  bie  Qarftellung  grauer  garbentöne,  wenn  fle  oer^äftnip-- 
mäßig  mit  SÖajfer  biö  $u  gewi|Jeu  ©raben  uerfd)wdd)t  werben.  Z>ie 
bannt  bebrueften  3*uge  werben  entweber  burd)  (Sinbängeu  in  flie* 
fjenbed  SSajfer  ober  in  einem  fdjwacfcen  Äubfot^babe  bei  45  ©rab 
SSdrme  für  baä  gärben  gereinigt,  J&eitn  gärben  ge$t  man  bei  20  ©rab 
in  bafl  &ab  färbt  je  ua$  Umjtdnben  30  biö  &6d»fteu«  40  ©rab  SH., 
weit  in  bbf;erer  Temperatur  bie  garben  ijjren  lieblichen  jarten  Cuper 
verlieren. 
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5)rr  &uercitronrinbe  wirb  für  ba$  ©raufdrben  t$ertweife  ber 
©erbfiojfganj,  anbernt$ei(3  me&r  ober  we ntge r  wie  bei  bem  Dlioenfarbfn 
endogen.  Serben  bem  Ouercitronbabe  oer&äftiwfjmafiig  ©alluö,  2>n* 
mad),  35aMa$  ober  ®eerofenwurjelabfub  jugefejjt,  fo  erhalt  man  eben 
fo  uiele  oerfd}iebene  garbentöne,  alö  oerfcf)iebene  Materialien,  unb 
weidjen  im  quantitativen  93erbd(tniffe  berfelben  in  *Ü?itwirfitng  gebracht 
werben.  £>urrf)  Ärapp*  ober  9tot$$of$$ufa(j  werben  röt^Iidje  ©feinfar* 
ben  erzeugt.  (Sin  geringer  3ufa^  oon  (Eampec^e^oljabfub  liefert  ntaufr 
graue  ®d)attirungen. 

Cieblitbe  jilber*  unb  perfgraue  breire  Streifen  unb  X>ecffarben 
werben  burcb  folgenbe  äuforucfbafen  mit  bera  Pigmente  ber  Ouerci- 
tronrinbe  Jeroorgebractyt : 

9Äit  reiner  (Sifenbntye  (eflfigfanrem  (Eifen): 
o)  SJofle«  etI6ergrau. 

l  S$eil  effigfaureö  (Sifen  7  ©rab  SÖaume, 
10  fyeiU  ©ummiwaffer. 

b)  3arte«  eif&ergratt. 
1  ££eil  »olled  ©ilbergrau, 
10  Steile  ©ummiwaffer. 

9D?it  £ofyfaurer  (Stfenauffftfttng : 

a)  SBoHe«  ©il&ergrau. 

1  S&eil  $ol$faureö  Gtfen  8  ©rab  S&aume, 
12  ££eile  ©ummiwaffer. 

b)  3arfeÄ  <5H6ergrau. 

1         ootled  @ilbergran/ 
1  $&eil  ©ummiwaffer. 

perlgraue  garben  mit  effig'aurem  (Sifen: 

a)  5Bolfe6  perlgrau. 

1  S^eif  efligfaured  Sifen  7  ©rab  Söaume', 
12  Steile  ©ummiwalTer. 

b)  $effi«  perlgrau. 
5  $$etfe  ooHed  perlgrau, 

4  ${>eife  ©ummiwaffer. 
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SWit  £ol$faurem  (Sifen: 

a)  Solle«  Verlgrau. 

1  Zfyil  $oljfaurea  gifen  8  ©rab  Söaume, 
14  tytile  ©ummiwajfer. 

b)  fytUtt  perlgrau. 

5  XtyiU  bunfel  perlgrau, 

4  Ityüt  ©umraiwaifer. 

©tibergrau  mit  ejfigfaurera  (Stfenojri^bul : 

a)  SJolteö  ©Ubergrau. 

1  $$<i(  effigfaureö  (Eifenojrpbul  8  ©rab  fcaume', 
12  SJetle  ©ummtmajfer. 

b)  3aree«  <5  U  Vergrau. 

2  $£eile  »alle*  ©ilbergrau, 
2  Steile  ©ummimajfer. 

perlgrau  mit  ejfigfaurem  (EifenojrobuC : 

a)  Sollet  perlgrau. 

1  $&eil  efftgfaureö  £tfenorpbu(  8  ©rab  ftaume', 
14  Steile  ©ummiwajfer. 

b)  $elle*  ^erfgrau, 

5  $$eife  bunfel  perlgrau, 
4  Steile  ©ummiwajfer. 

SDBill  man  bte  (Uber*  unb  perlgrauen  Sorbett  noeft  bunfler  $aben, 
fo  wenbet  man  etwa«  weniger  ©ummiwajfer  babei  an.  9Ran  fann  ben* 
felben  jur  flbfiufung  für  oerfefciebene  anbere  Sarbentone  aud>  etwa* 
ejfigfaure  fc&onerbe  iufefcen,  woburefc  fie  einen  ©tieft  in'*  ölioe  an* s 
nehmen,  (gefärbt  werben  bte  (Uber«  unb  perlgrauen  Sarben  im  Mögen 
&uercitronabfube,  bera,  je  me&r  ber  ©erbfroff  entzogen/  bie  (gigenfeftaft 
ju  $$eil  wirb/  bie  Sarben  geller  unb  fetterer  ju  liefern,  wogegen  jte 
in  93erbtnbung  mit  bem  ©erbjtoffe  me&r  in'*3Rau6graue  fpielen.  £urd) 
einen  proportionirten  3ufa£  oon  Ärapp,  0  um  ad)  ober  SKot^olftabfub 
erfdjeinen  fte  mebr  gerottet,  wogegen  ©aliud,  SöaMaf)  unb  ©cerofen-- 
wurjrl  fte  me$r  in'O  Hfägraue  überführen. 

gur  ben  3rt*brutf  werben  für  2>unfelgrau  iStfaß  ejfigfaure* 
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(Sifen  5  ©rab  Baume*  mit  3  *0?afj  ©umraiwaffer  »erfe^t ;  für  i?eHa,ran 
1  2)?aJ  bunfelgrau  mit  3  9D?afj  ©ummiwafter  oerwenber. 

(Sin  fcbonrd  in'ö  S^Idulic^e  fpiefenbe  £>ecf*  unb  etreifengrau  »üb 
er&alten,  wenn  1  9)?aß  cjTigfaurcö  (Sifen  5  ©rab  Baume  mit  5  Wltf 
©ummiwajfer  werfest  aufgebrucft,  unb  für  10  @tütf's/4  breite  60 
SBiener  (SUcn  fange  (Talico  18  ^funb  öuercitronrinbe  nnb  ber  ^Ibfub 
oon  18—20  ?otb  Gampecbe&olj  juni  gärben  vermengt  werben.  Sine 
febone  graue  garbe  fi?c  ©treif*  unb  ©ecfmujrer,  me&r  in*  9töf&licf)e 
fpielenb,  erhält  man,  wenn  1  %^cii  £ifenbrü$c  5  ©rab  Baume  mit  8 
Sbeilen  ©ummiwaffcr  aufgebrucft,  unb  für  10  ®tücf  (lalico  I8$fwib 
Ouercitronrinbe,  18  Voll)  ©aliud  unb  ber  2lbfub  von  24  CotQ  9toH> 
,  £ol$  für  bad  gdrben  oerwenbet  werben.  Diefe  beioen  Ä ufDrucfbaftn, 
wenn  10  ®tücf  Satico  bamit  oerfeben,  bann  mit  18  ^ßfuno  üuerci» 
tronrinbe  unb  2  9>funb  ®umad)  gefärbt  werben,  bieten  wieberuni  an* 
bere  eigentümliche  «Nuancen  bar. 

<£tein.  unb  fd)iefergraue  garbentöne  werben  in  ü*rfd)ie< 
benen  2lbjlufungen  erhalten,  wenn  bem  Ouercttronbabe  auf  10  $funD 
Ouercitron  2—7  $funb  £rapp  gereicht  werben ,  je  natfobem  man  bie 
Nuance  grauer  ober  me£r  in'd  £ila  überge^enb  ju  erhalten  wunfdjt. 
Olioengraue  ?lbiiufungen ,  wenn  ber  i&aftd  etwa«  eifigfaure  ^^onerbe 
zugegeben,  unb  bie  3*ua,e  im  gerbjtoffbaltigcn  Ouercitronbabe,  ben» 
bin  unb  wieber  noeb  ©elbfcol$abfub  $ugefe|jt  wirb,  gefärbt  werben. 

©efällige,  baö  tfuge  anfprecfcenbe  Srucffabrifate  mit  bunfel-  unb 
hellgrauer  Jluöfcbimuf uug  werben  erhalten ,  wenn  3«?uge  mit  trapp* 
febwarjen,  braunen  unb  rotten  giguren  ald  99?itbilbung  für  bad  töfn- 
fter  entweber  in  freien  Streifen  ober  im  &ecfgrunbe  mit  boppelgrauer 
Aufarbeitung  »erfreu  werben,  gür  ben  ^ü^rauen  ©runb  colorirt 
man  mit  Silber-  ober  9>erlfarbe.  unb  gibt  bie  gtguren  in  einem  tnnl 
len  ©rau  ober  einem  mittleren  Olioen,  bei  weld)er  garbenauäarbeituna. 
auefc  gleichseitig  Ba|i*  für  ©db  angebraebt  unb  eingefdrbt  werben 
fann.  2>ie  fo  bebrueften  3^»ge  reinigt  mm  im  Äujtfotbba&c  unb 
färbt  fte  uacb$er  im  Ctuercttronbabe  auö. 

3nwenbung  ber  Ouercitronrinbe  für  ^eitere  $eUe 

Boben  fa  rben. 
Um  gang  gleichförmige  belle  Bobenwaare  für  ben  nacb^riaen 
Hpplifation«.-  unb  Äfcfarbenaufbrucf,  bureb  welken  mannigfaltige 
Oer  im  3Uuinination3brucfe  bargeftetlt  werben  fönnen.,  $u  erhalten, 
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fabe  id)  fd)on  oor  oieten  3«!)reii  ein  flSerfafren  ermittelt,  bie  gewöhn« 
lidje  ÄefTelfärberet  $u  umgefen  unb  baburd)  um  fo  leid)tcr  jum  3'vccfe 
ju  gelangen.  3)iefe$  93erfafren,  welcfeed  jid)  aud)  auf  bie  meinen 
anbern  9>flanjeiipigmente,  welche  burd)  erbige  ober  metallifdje  SÖafen 
mit  ber  Safer  ber  £cu$e  prirt  werben,  anwenben  fäfit,  nähert  fid)  ju* 
näd)ft  ber  fogenannteu  ipanbfärberci,  unb  bietet  ein  oerläßlicfyeä  Wit* 
tetan  bie  J?a nb,  fretö  gleiajförmige,  burdjaud  gan&  flecfenlofe  ©runo* 
ober  &obenfarben  m  oerfd)iebenen  garbenabtfnfungen  51t  erhalten.  2>ie 
9)?etfobe  grunbet  fid)  barauf,  baß  bie  baumwollen.-  ooer  Peinengewebe 
juerfl  mit  ben  wdfferigcn  9>igmentau$$ugen  imprdgnirt  unb  nad)fer  bie 
garben  burd)  öiefcafen  (vfceijen)  entwicfelt  itnö  mit  ber  ^flanjenfafer 
iuniger  oerbunben  werben«  33cim  3mprdgniren  mit  bem  Ouercitron* 
abfuöe  wirb  auf  fofgenbe  SBeife  verfahren : 

(£6  werben  4  9>funD  Ouercitronrinbe  mit  SBajfer  zweimal  abge* 
todjt,  ber  äbfub  auf  32  3)?ag  gefiellt  unb  ber  GJerbjroff  barau*  mit  12 
£ot(>  $uoor  in  SBojfer  gelöjrem  tfeim  niebergefd)lagen.  giir  hellgelbe 
<$runbfarbe  werben  je$t  8  9J?aß  biefer  Ouercitronbrüfe  mit  8  9)?a& 
SGBajfer  biluirt,  in  einem  Äejfel  biet  auf  75  ©rab  SR.  erwärmt.  9D?it  biefer 
Reißen  glü  jfigfeit  wirb  bie  weifjgcbleid)te  Saure  auf  ber  ©runbirmafdjine 
imprdgnirt/  hierauf  in  einem  erwärmten  Cofale  aufgefangen  unb  ab- 
gctrocfnct.  (50  wirb  jejjt  jum  jioeiten  Smprägniren  gefcl)ritteu ,  burct) 
weld)e6  bie  garbe  entwicfelt  unb  mit  ber  gafer  oerbunben  wirb.  3u 
bem  Snbe  werben  6  9D?afj  ejfigfaure  Sfonerbe  8  Örab  fcaume  mit  8 
iWafj  gan$  feilem  glufiwaffer  gemifdjt  in  ben  $rog  ber  ÖJrunbirma» 
fd)tne  gebracht,  bie  SEBaare  bamit  imprdgnirt  unb  nad)fer  abgetrocknet, 
.voburd)  eine  reine  ^arte  gelbe  garbe  erhalten  wirb. 

SBBenn  ber  ejfigfauren  $f oiwbe  mefr  ober  weniger  ejfigfaure  3n* 
t>igo--2luflöfung  jugefe&t  wirb,  fo  werben  fd)öne  apfel*  unb  fellgriine 
garbenabjtufungen  erzeugt,  giir  apfelgriinen  @runb  beM'ent  man  fiel) 
$um  SÖorgrunDiren  eined  Ouercilronabfubeö  oon  1  9>funb  Ouercitron« 
riitbe  mit  8  äftaß  ^Baffer,  ofne  (5nt$iefung  bed  ®erb|toffeö,  unb  ent-- 
ivicfelt  nad)fer  bie  garbe  mit  einer  $a)ld  oon  71/*  9J?aß  ejfigfaurer 
Sfonerbe  8  ©rab  ©aume,  10  3Q?ag  ÄBajfer  unb  s/i6  9J?aß  ejfigfaurer 
3nbigo*tfuflöfung.  Um  SKefebagrunb  barjujlellen,  werben  für  ba$  93or« 
grunbiren  ber  2lbfub  oon  1  ^funb  Ouercitron  in  6  üttafi  SBajfer,  ofne 
QJefeitigung  bed  ©erbjtoffed,  oerwenbet,  aldbann  bie  garbe  mit  einer 
3Ü?ifd)ung  oon  6  <D?aß  ejfigfaurer  Sfonerbe  8  ©rab  «Jaume,  6  0}?a§ 
s23ajfer  unb  4—6  Cotf  falpeterfaure  Sifenauflöfnng  entwicfelt.  2)urd) 
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einen  geringen  3ufc&  t>on  effigfaurer  3ni>igo»  tfuflöfmig  ja  btefer  90?  i- 
fdjung  wirb  eine  raebr  grünliche  Siaance  erreicht.  abweisen  im  qaan* 
titatioen  ©erfraltnijfe  ber  »afen  tum  Pigmente  ber  Ctuercitronrinbe 
bieten  ba6  Littel  bar,  mannigfaltige  garbenabflufungen  £eroor  ja 
bringen.  »ei  einer  rae^r  neutralen  ejfigfaurea  ££onerbe  unb  nad)(eri* 
gern  15  Minuten  langem  kämpfen  ber  abgetroef neten  colorirten  SSBaare 
werben  bie  garbentone  mefcr  er£o$t  unb  in  noa)  größerer  »ejränbigfeit 
gegen  Cuft,  Cidjt  unb  SBäfdje  erhalten. 

»eoor  bie  3Uumination*  *  <£inbrucffarben  fdr  bie  »ilbung  ber 
gewunfd)ten  t>e|Jind  gereift  werben,  namlid):  £afelf(ftwarj,  »eijrot$, 
JDunfelgelb,  Orange,  »lau  unb  ©run,  fann  juoor  noa>  ein  ftgurirter 
Ratten  burd)  ben  SSaljenbrutf  gegeben  werben,  für  wetyen  bie  garbe 
auf  folgenbe  IZBeife  bargeflellt  wirb: 

(5d  werben  4  2Hag  frifd)  bereitete  Cuercitronbrü^e  von  4  3>funb 
Ctuercitronrinbe,  bem  ber  ©erb  |7  off  ntc^t  entzogen  wirb,  mit  4.  9)?aji 
SEBaffer  biluirt,  2  9Äa§  ejftgfaure  fc&onerbe  3  ©rab  »aitme  ^gegeben, 
mit  2  g>funb  16  8otJ@tdrfe  verfocht,  falt  gerührt  unb  bie  Olieenfarbe 
burd?  2  Unjengläfer  ooll  falpeterfaure  (Eifenauflofung  entwickelt,  9D?an 
fann  biefe  Ratten  färbe  aua)  mit  gelbgefärbtera  ÜÄorbant  unb  falpe* 
terfaurem  (Sifen  barflellen. 

JWacfybem  alle  3Uumination6farben  auf  ben  umgefärbten  Orunb 
gebrückt  finb,  werben  bie  3*ugf  in  ben  glufi  eingegangen,  bann  fo 
lange  gewafa^en,  bie  bie  93erbicfung*mirtel  weggefdjafft  unb  bie  gar* 
ben  rein  erfd)etnen.  Um  ba*  Ausfliegen  berfelben  beim  2tbtrarfnen  in 
freier  Cuft  $u  »er^inbern,  werben  bie  gewafdjenen  3'uge  jwifd&en  jwei 
fefl  an  einanber  liegenbe  $öf  jerne  (£o(inber  breit  au$  einanber  gehalten, 
burd)gelaffen ,  bie  mit  Ceinwanb  ober  äattun  urawunben  finb ,  um  fie 
.  &u  entwäjfern.  gür  folcfced  Sntwdffern  eignet  ftd)  gan&  oorjttglid)  bie 
<gtitwä)]Vruug0niafa)ine  (Uydroextracieur),  welche  jebem  anbern  <Xnt* 
waffern  oor$ujie$en  tfi. 

Safelbrucf färben  mit  bem  Pigmente  ber  Quercitron. 

r  i  n  b  e. 

0eit  über  breigtg  Sauren,  wo  eö  »ancrof  t  $uerjr  unternahm, 
mit  bem  Pigmente  Der  Ouercitronriitbe  profubfeantioe  Safelbrutf*  obn 
Äpplifationdfarben  im  »aurawollen»  unb  Üeinenbrucf  barjuflellen,  finb 
in  biefem  ©ebiece  nur  wenig  erjebliaje  gortfdjritte  gemacht  warben. 
SÖaS  wir  mefeatlid)  SQBicfctigee  barin  befaen,  banfeu  wir  meifl  benifel« 
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ben.  (Er  $at  bur<&  eine  9tei$e  UJerfucfje  unb  fdjarfftnntger  93eobad)tun« 
gen  mit  ben  ju  jener  3*it  befonnten  erbigen  unb  metallifcf)en  fcafen 
bad  gelb  geebnet  unb  fo  erfcfcopfenb  bearbeitet,  baß  ben  Sttacfcfommen 
nur  wenig  übrig  geblieben  ift,  unb  biefen  nur  in  etwad  abweicftenben 
©erfahren,  bie  Qarjtellung  ber  profubjtantioen  Sarben  betreffenb,  eint* 
geö  ju  bearbeiten  getaffen  würbe. 

S5  an  er  oft  (teilte  mit  ber  effigfauren  $$onerbe  unb  bem  Ouer* 
citronabfube  auf  nad)jte£enbe  SBeife  ein  jtemlid)  brauchbare«  Safelgelb 
bar.  (Er  bereitet  eine  effigfaure  £$onerbe  aud  7  sIttafj  SÖaffer,  3  3>funb 
2llaun,  6  Cot^Äreibe  unb  2  "pfunb  93let>cfer,  jtltrirt  naefo  einigen 
Sagen,  laugt  ben  <ftieberfd)tag  mit  fo  viel  warmen  SBaffer  aud,  baj? 
ber  gefammte  betrag  beiber  glüjfigfeiten  43/4  ^a§  betragt.  9tfa)t  we« 
niger  ald  6  unb  nidjt  me£r  ald  8  $funb  Ouereitronrinbe  werben  mit 
12 — 14  ÜttajJ  reinem  glußwajfer  in  einem  verzinnten  Äejfel  eine&tunbe 
auögefocfct  unb  ber  2(bfub  burd)  t'einwanb  pajfirt.  Sie  juritcfgebliebene 
SHinbe  wirb  nod)  einmal  mit  4  OTaß  SBajfer  10  Minuten  jum  hieben 
gebraut,  ber  ?lbfub  bem  Vorigen  jugegeben  unb  baö  ©an$e  über  bem 
fetter  bid  auf  3  9)?afj  oerbunflet.  SBenn  bad  Ciquibum  bi6  30©rabSR. 
erfaltet  tfl,  wirb  bie  effigfaure  ££onerbe  ^in^ugebrac^t/  gut  unter  ein* 
anber  gerührt  unb  für  ben  2>rucf  mit  ©tärfe,  $Bei$enme$(  ober  ©um« 
mi  oerbieft. 

2>ie  bamit  bebrueften  3euge  werben  im  warmen  3tmmer  abge* 
troefnet,  nad)  einigen  Sagen  buref)  ein  Äalfwajfer  paffirt  unb  $erna$ 
in  fließenbem  SBajfer  von  ben  93erbuf  ungäraitteln  gereinigt.  £>urd)  bie* 
feö  93erfa^ren  erhielt  &ancroft  eine  gelbe  Safetbrucffarbe,  welche 
fid)  ^war  nidjtfo  Dauerhaft,  ald  gefdrbteä  ©elb  ermte*,  jeboety  ®onne 
unb  2uft  unb  ber  (Einwirfung  fo$enben  ©eifenwajferd  lange  wibi-r* 
fle&r.  Vlod)  Dauerhafter  unb  $ö$er,  M  bie  vorige,  (reHte  er  bie  gelbe 
Safelfarbe  in  SKitwirfung  oon  falpeterfaurem  Äupfer  unb  falpeterfau* 
rem  £alf  bar,  wenn  ber  bezeichneten  Spenge  gebilbeter  garbe  vor  ijrer 
93erbicfung  iy4  ^funb  falpeterfaure  Äupferfrpflalle  unb  8  0ot£  ganj 
neutralifirter  flüjfiger  falpeterfaurer  Äalf  jugefefct  wirb. 

deiner  unb  glänjenber  werben  bie  gelben  Safelbrucffarben  aber 
ermatten,  weun  ber  ©erbjioff  aud  bem  concentrirten  Ouercitronabfiibe 
burd)  £alfmilcf>  niebergefd)lagen  unb  bem  abgeftärten  giquibum  bei  30 
©rab  9t.  juerfl  bie  effigfaure  $£onerbe,  bann  baö  falpeterfaure  Äupfer 
unb  julefct  ber  falpeterfaure  äalf  jugefefct  wirb,  wobei  übrigen*  barauf 
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gc fe &en  werben  muß ,  baß  beim  gdllen  bed  ©erbfloffed  fein  überfdjuffi-- 
ger  Äjjfalf  in  ber  glüffigfeit  oorwaftet. 

<5d  wirb  aud)  eine  fdjöne  gelbe  $afelbrucffarbe  erzeugt,  wenn  40 
9>funb  Ouercitronrinbe  mit  reinem  glußwaffer  zweimal  abgefaßt,  ber 
2)efoft  auf  20  üftaß  gebellt,  aldbann  ber  ©erbjtoff  bitrd>  Äatf  gefällt 
unb  bad  f(are  Ciquibum  für  folgenben  'JOTorbant  oerwenbet  wirb : 

Gd  werben  in  ber  Reißen  gfujyigfeit  8  <pfunt>  eifenfreier  2((aun 
geloft,  bie  freie  <£djwefelfdure  bed  2tlaund  burd)  16  Potfj  Äreibe  neu« 
tra(i(irt  unb  Die  3erfefcung  mit  6  $>funb  fcleijucfer  oorgenommen,  wo-- 
nad)  bie  gebilbete  ejfigfaure  Sbouerbe  mit  bem  Pigmente  ber  Cluerci-- 
tronrinbe  bie  gelbe  garbe  barjtellt,  melier  oor  ber  «öerbicfung  bad 
falpeterfaure  Äupfer  unb  ber  falpeterfaure  Äalf  jugefe&t  werben,  gur 
bie  93erbicfung  ber  £rucffarbe  werben,  je  nad)  93erwenbung  berfelbem 
balb  @tdrfe,  balb  SSeijenmefjl,  ©ummi,  @afep  ober  Tragant  oer- 
wenbet.  @alep»  uub  Sragantoerbicfung  liefern  ooöere  garbeu  ald 
Öttmmi. 

i 

2lud)  mit  ber  falpeterfauren  S&onerbe  unb  bem  Äbfube  ber  Otter* 
citronrinbe  &at  SÖancroft  ein  jiemlid)  bauer^afted  fcafflgelb  bärge- 
ftellt,  weldjed  pd)  aber  immer  tn'd  33rdunltd)e  neigte.  £)ie  vSBirfung 
ber  falj^fouren  ^b01,er&^  A4  beut  Alaun  analog.  ?Ufalifd)e  $£on» 
erbenauflöfimgen  geben  fd)led)te  SRefulrate. 

Unter  ben  metaUifdjcn  ©a»"en-  (^Beigen)  fanb  Söancroft  $ur 
2)arjMIung  ber  gelben  Safelbrucf färben  bie  bed  3innd,  unb  für  giun« 
Iicf>e  garbeu  bie  Äupferoerbinbungen  am  geeignetjten.  2(Ue  anbern  ftnb 
t^eild  ju  foflfpielig,  t^eild  liefern  (ie  in  ber  praftifdjen  Hnwenbttng 
wenig  (5r£eblid)ed  unb  oerbienen  ba&er  feiner  weitern  &ertt(f|td)tigung. 

Unter  ben  S'nnauflöfungen  biloen  mit  bem  ^tgmente  ber  Cuer 
citronrinbe  bad  faljfaure  3inu  (fal^faured  3i"nort)bul,  faljfaured  3»nn- 
djlorür),  bad  (iquibe  falpeterfafjfaure  (boppelted  Gtylorjinn),  bad  con* 
crete  boppelte  (SbIor$tnn,  bad  fd)wefelfal$faure  3inn,  bie  weinjteinfaf$« 
faure  3inn<*ufföfung  unb  bad  $>inffal$  bie  gtdnjenjten  gelben  garbeu, 
bie  aber  alle  ben  geiler  bejt^en,  mit  ber  3eit  burd)  (£iuwiifung  bed 
£td)ted  unb  ber  &onne  gebräunt  ju  werben. 

Denier  unb  gldnjenber  werben  bie  gelben  garbeu  mit  ben  %inn» 
oerbinbttngen  entwickelt,  wenn  bem  Ouercitronabfube  ber  eifengrünenbe 
@erb(toff  ent^en  wirb,  Sie  oerfdjiebenen  3innoerbinbungen  mit  <§du* 
reu  unterfcfeeiben  ficf)  tu  ir)ren  Sffiirfungen  wefentlid)  von  einanber ,  fo 
liefert  bad  falpeterfaljfaure  3inn  ein  fe&r  fco^ed  unb  lebhafte*  ©elb  ; 
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baö  fafyfaure  3innor»bul  ein  teb$afted  jarfe«  weld)ed  Der  SQBir- 

fung  Der  ©eife  unD  Den  Mauren ,  fo  wie  Der  Stift  unb  D«m  £id)te  we* 
niger  ald  jenes  wiDerftefct;  Dad  fdjwefelfal$faure  3inn  gibt  ein  gldn* 
ftenbed  unD  oolIed@elb  oon  jiemlicfcer  Dauer ;  weinfteinfaljfaured  Sinn 
hingegen  ein  lebhaftes  ©elb,  Dem  vorigen  analog,  Dem  Daö  mit  $tnf< 
falj  entwickelte  gleich  fonimt. 

S&ei  IBerwenDung  Diefer  3innoerbinDung?n  für  Die  Darftellung 
Der  tafelgelben  Drucf ,  iöetV  ober  2(£farben  eignen  fid)  ©tdrfe,  Sßet- 
$enme&l  unb  Sragaut  jur  «öerDicfung  am  brften.  ©nmmi  laßt  fld)  nur 
jtir  93eröicfuug  feiger  färben  oerwenben,  bie  burd)  Doppelte«  (££for* 
jtnn  uuD  ^inffalj  entwtcfelt  werben.  Q3et  ®tdrfe«  unD  $)?e£loerbidung 
wirb  Die  &uercitrcnbrnf>e  Damit  »erfocht,  falt  gerührt  unD  Dann  erfl 
bie  3tnnauflöfung  fcinjugebradjt,  weil  burd)  SEBdrme  Die  93erDicfung 
gefdjwdcht  unb  Die  garbe  me&r  in'ö  Orangegelb  libergefu&rt  wirb.  SBenn  . 
man  hingegen  mit  fein  gepuloerlem  Sragant  oerbiefr,  wirD  Derfelbe  $u* 
vor  in  wenig  SBemgeifr  geweicht  in  Die  falte  diiercitronbrn&e  gebraut, 
bann  erwärmt  unD  nad)  Dem  (£rfu(ten  Dad  Pigment  burd)  Die  3tnnba* 
fiö  entwtcfelt.  SÖei  Sntwtcflung  Deö  ^igmentö  Dnrcf)  Doppelted  (X&lor* 
jinn  oDer  ^pinffaf^  unD  93erDicfung  Der  Drutffarbe  mit  Qmmmi  wirb 
Der  falten  CUiercitronbriir)e  Die  3innba(iö  jugefejjt  unD  Die  93erDicfung 
auf  folgenDe  Seife  bewerftfeUigt : 

Der  fein  gepuloerte  ©ummi  wirb  juerjt  mit  einem  Sfceile  ber  ge» 
fdjdrften  $6rüt)e<  junt  $eig  angerührt,  bann  nad)  unb  nad)  fo  viel 
glüjfigfeit  ^gegeben,  bt$  bie  garbe  i£ren  Drucffd^igen  3«Panb  er» 
reicht  (jat. 

@d)wefelfaure$  3inn  mit  frifer)  bereitetem  Ouercitronabfube  lie* 
fert  nad) *£a n er  o  f  t  eine2lrt 3inimtfarbe  oon  $iemlid)er Dauer.  £Benn 
falputerfaureö  Äupfer  mit  etwaö  falpererfauremÄalf  bem  nod)  warmen 
j&urrcitrouabfube  $ugefe|jt  unb  nad)j>er  oerbieft  wirf,  ert)dlt  man  nad) 
iöancroft  eine  gelblich  grüne  garbe,  bie  ber  Cuft  unb  ber  ©onne 
wiberjiet)t,  uub  Da&er  ald  eine  jiemlid)  Dauerhafte  garbe  $u  betrachten 
tj).  Durc^  einen  oer^dUnißmagigen  3ufö$  von  äupferammonium  wirb 
bie  garbe  um  ein  &ebeutenDe$  er£ö£t  unb  oerfd)önert.  Voller,  ganjin'd 
©rüue  überget)enD,  wirD  Die  garbe  erhalten,  wenn  ifcr  im  «Cer&altnifle 
jur  SHuance  entfpred)enD  fogenannteft  Jpoljblau,  weldjed  and  einer  93er- 
binDung  oon  fcfcwefclfaurem  oDer  falptterfaurem  Äupfer  unDiBlan^ol^ 
pigmente  bejtef)!,  ^üijugefe^t  wirb,  ^upferammouium  allein  tilbet  mit 
Dem  duercitronabjuDe  ein  grünlidje$  ©elb. 


Digitized  by  Google 


238 


(£fl"igfatire$  Äupfer  erzeugt  eine  bräunlid)  gelbe  garbe,  bie  aber 
titelt  bauerhaft  ijt;eben  fo  oer^dft  fief)  bie  gelbliche  Oliven  färbe/  welche 
mit  falifaurem  Äupfer  hergeftellt  wirb.  Safelolioen  färben  werben  er^al* 
ten,  wenn  t>em  ejfigfaurett  fyontrte$elb  fcfywefelfaured/  beffer  aber  fab 
peterfaureä  (Sifen  jugefefct  wirb. 

2>ie  iölei*,  3inf  ,  ®piefjglaitiv  itobaft'  unb  &uecfftlberfat$e  »er« 
bienen  jur  €ntwicffung  ber  Ouercitronfarbe  feine  Beachtung,  weil  fie 
tneifl  nur  trübe  unb  unbeftanbige  SERifjfarben  liefern. 

$ie  @al$e  ber  eblen  SWetalle,  wie  $.  85.  faljfaureö  Silber,  wel* 
d)tt  limmt*  unb  bunfelbraun,  falpeterfalsfaured  ^Matin,  weldjed  tabafc 
braune  Sarben  liefert/  oerbienen,  trojj  ihrer  2>auerhaftigfeit ,  bed  h<>* 
fen^reifeö  wegen  nur  in  wi)Jenfrf)aftttd)er£inftd?t  erwähnt  &u  werbeu. 

£ie  93erwenbung  bed  &uereitronpigment£  tmX)ampffarben- 
bruef  befcrjränft  fed^  auf  bie  £)arfteUung  gelber,  grüner  unb  Odoen* 
färben.  grir  gelbe  garben  wirb  bem  &uercitronabfube  ber  ©erbjlojf 
endogen,  bei  grünen  unb  Oltvenfarben  hingegen  beibehalten.  2lld  gelbe 
garbe  fann  bie  Safelbnicf färbe  bienen,  welche  mit  mögltdjjl  neutraler 
ejfigfaurer  S^onerbe  bereitet  unb  mit  ©ummi  oerbieft  ijt.  ©rune  gar« 
ben  werben  erhalten ,  wenn  ber  gelben  verhältnismäßig  eifenblaufau* 
red  Äali  jugefe^t  unb  (eßtered  burd)  eine  ^flau^enfdure  $erfr(jt  wirb. 
Olivenfarben,  wenn- gelben  garben  falpetereffigfaured  ober  fd)wefelfau* 
red  (Sifen  ((Sifenoitriol)  im  entfpreefoenben  Söerhältnijfe  jugefe&t  wirb, 
gür  grüne  unb  ölioenfarben  fann  man  auefy  ben>D?orbant  von  ftarfeut 
Ouercitronabfube  mit  Beibehaltung  beö  ©erbjtoffed,  in  welchem  ber 
Warni  burd)  söleijucfer  jerfejjt  wirb/  oerwenben.  Die  gebruefte  SBaarc 
wirb  24  ®tunben  aufgefangen,  bann  25—30  Minuten  lang  ber  Sin* 
wirfung  focfyenber  SBatferbämpfe  au6gefe£t/  wieber  24  ®tunben  aufge» 
fangen,  (jeriiad)  aufgewogen,  woburd)  bie  garben  einen  höhern  ©rab 
ber  Sbejlänbigfeit  erlangen,  al*  bie  gewöhnlichen  SEBafcfy*  ober  %af<U 
färben. 

2>er  feit  einigen  Sahren  im  £anbel  oorfommenbeCtuercttron» 
<£  r  t  r  a  c  t  wirb  tu  ber  3eugbrucferei  meijtenö  für  X)ampffarben  oer« 
wenbet.  (Er  bilbet  ba$  burch  SBaffer  aufgewogene  unb  eingebiefte  &uer* 
ci  tritt  ber  färbenben  SKinbe. 

i$ic  Juglans  alba  oblonga. 

(Sin  ber  Cluercitronrinbe  gan$  analogem  abjeftio  gelbfarbenbef 
3>flan$euptgment  entölt  bie  SKiube  beö  norbainerifamfcr;en  weijjeu 
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Mußbauraeä  (Jaglans  alba  oblong»),  öud)  ftutterbaum  unb 
Jptccor»  genannt,  welcbe  ftd>  in  allen  SSer^dltniffen  $u  ben  erbigen 
uub  metalltfäVn  fceijen  wie  Ouercitronrinbe  oerjalt.  S^td^t  allein  Me 
«Rinbe,  fonbcrn  oud>  feie  grünen  Sbldtrer  unb  bie  Sc&alen  cer  SWüffc 
enthalten  ben  $arbjtoff. 

£ie  SRinbe  enthält  ein  drittel  weniger  gelben  gorbfloff  aTd  bte 
Ouercitronrinbe,  au$  beftyt  fie  ben  9?ad)t£etl,  baß  fte  fe£r  gd$e,  $art 
unb  baburd)  auf  ©Ntylcn  föwieriger  Bu  mahlen  ifh  £>iefe  beiden  Un* 
terfcfciebe  finb  eö ,  weswegen  bie  Ouercitronrinbe  (leid  eineu  entföie« 
benen  ©orjug  oor  ber  Jpiccorprinbc  behauptet. 

a  n  c  r  o  f  t  $at  jebocfc  gefunben ,  baß  bie  SRinbe  einiger  &pie(« 
arten  bcd  amertfanifcfyen  J?iccorpbaume6  in  ber  ®d)afn>oUenfärbcrct 
93or$uge  oerbicne,  weil  fte  ein  grüulicrjed  Zitronengelb  gibt,  weldjed 
bem  bc$  S&au'd  nä£er  ald  bad  bttr$  Ouercitronrinbe  erzeugte  fomrot, 
unb  gezeigt,  baß  überhaupt  ein  großer  Unterfcfeieb  jwifdjen  ben  ®cf)at* 
tirungen  oon  ©elb  obwaltet ,  weiche  man  »on  ben  ocrfaVebcnen  ©piel- 
arten  beö  83aumed  erhält. 

3m  Allgemeinen  bringt  bie  J^iccorprinbe  oon  ber  Juglans  alba 
oblonga  tu  ben  £attunbrucfereien  fowo$l  für  Safelfarbcn  «10  im  ftät* 
Un  gaii£  biefelben  garten  $eroor,  wie  bie  Ouercitronrinbe. 

(ginige  Spielarten,  wie: 

a)  Juglans  alba  accuminata  liefern  ein  $ellc6  (Eitrongelb; 

b)  Juglana  alba  odorata  ein  oolle*  unb  fe&r  lebhafte*  ©elb; 

c)  Juglans  alba  minima  ein  oolled  aber  nidjt  gldnftenbid  ©clb. 

Sfcie  fünfte  *c$  ttnlbcn  Apfelbaume*. 

3ur  Seit  ber  (Eontinentalfperre,  wo  bie  Ouercitronrinbe  einen 
enorm  £o£en  $reid  (einige  60  (Bulben  ber  Gentner)  erreichte,  gelang 
ed  mir,  unter  anbern  £ol$rinben  in  ber  SÄinbe  be$  wüben  Apfelbaume* 
(Pirna  malus)  einen  (SteUoertreter  für  bie  Ouercitronrinbe  &u  ftnbett, 
bejjeii  id)  mid)  einige  3a^re  (inburd)  in  ber  äattunbrueferei,  oor$üglicf) 
dum  (Entfärben  ber  oerfdjiebcncn  Olioeu»  unb  Mißfarben  bebiente.  £>er 
(Eentuer  getroefnete  SRinbe  fam  mid)  6u  jeuer  3cit  niefct  £ö£er  ald  5 
®u(ben  ju  flehen,  oon  welcher  id)  jä^rlid)  $wifd>en  25  —  30  (Eent* 
«er  flatt  ber  Ouercitronrinbe  oerarbeite,  fie  jebod)  oorjugöweife  für  bie 
bamaligen  beliebten  Olioen«  unb  Sanelgrunbe  mit  weißer  (Snleoage  unb 
farbigem  Söeijbrutf  oerwenbete. 
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2)ie  SRiube  enthält  ein  reichlich  abjeftiv  gelbfdrbenbeö  Pigment, 
welcl)e3  bem  ber  Ouercitronrinbe  am  nddpfren  fommr.  8ie  befielt : 

a)  3«  bem  äußern  Steile  (Epidermis); 

b)  in  bem  jweiten  %fyeile,  welcher  eine  Htt  jelliger  ipaut  bilber,  unb 

c)  in  bem  Dritten  gang  inwenbigen  £t)eile. 

£)iefe  brei  von  einanber  verfchiebenen  Steile  unterfcheiben  ftch  in 
i£rer  2lnwenbung  von  einanber  baburd),  bafj: 

a)  mit  ber  effigfauren  $bonerbe  ein  unbrauchbare^  fchmu£iged  ©rlbi 

b)  ein  fatted  unb  vollfommen  reinea  (Selb; 

c)  ein  fe&r  reined  unb  voü"fommene3  ©elb  liefert. 

3n  biefer  a5e$iet}ung  werben  bie  äußern  Steife  von  bem  $weiten 
unb  britren  getrennt ,  unb  festere  beice  jufammen  $um  Sarben  ver» 
ivenbet. 

2)er  »v  i  f  b  e  21  p  f  e  I  b  a  u  m  wdchft  in  aUen  $  Reifen  2)eutfchranbd 
unb  wirb  vorjiiglich  in  äßeflp&alen  unb  auf  bem  @d)warjwalbe  im 
Königreiche  Surtemberg  fe^r  tyüufa  angetroffen,  wo  bie  grud)t  iu 
einigen  ©egenben  auf  Obtfejfig  ,  in  anbern  bagegen  gar  nicht  benufct 
wirb.  2)äö  ipofj  wirb  von  ©realem,  Sifchlcrn  unb  anbern  ^aubwer* 
fern  verarbeitet. 

Sur  oen  ©ebraud)  im  Sdrben  ließ  id)  &ur  3*it  f  wo  ber  @aft  in 
ben  £3aum  eingetreten  ,  unb  bie  Stinbe  ftct>  vom  £otj  gut  abfehäten 
Iäfjt,  ben  ©ramm  fällen,  bie  #|)e  abseifen,  bie  andere  Stinbe  von 
bem  anftebenben  SO?oofe  befreien  unb  mitreltf  eineö  SWefferd  bie  föup* 
penartige  Oberfläche  (fcorfe)  ber  äußern  JHinbe  abnehmen.  SWacfjbem 
biefea  bei  bem  (gtamm,  bm  Jpaupt«  unb  Dtebenajren  gefchefjen,  wirb  bie 
SHinc-e  abgffchält,  bie  jarren  Äjtdjen  unb  3^fide  ^n9e9en/  *ei  »velcheu 
et*  nic^t  nött)ig  ijr,  bie  äußere  Oberfläche  wegzuraffen,  werben  rr)eild 
fogleid)  gefdjälr,  unb  wenn  fte  gar  $u  fdjwad)  ftnb,  in  fleine  Xt)eile 
jerr)acfr,  unb  bei  bem  Bbtrocfnen  von  ber  gehalten  SHinbe  abgefonbrrt 
erhalten. 

2)aö  Zfbtrocfnen  wirb  an  einem  luftigen  Orte,  wo  weber  Stegen 
noch  @onne  tjinfommeit  fantt,  verrichtet/  wofür  ftd)  am  beften  ein  luf- 
tiger Oberboben  tm  ipaufe  ober  in  ber  Scheune  eignet,  iu  welchem  bie 
SRinbe  auf  JpurDen  aufgelegt  am  fchnellfien  abgetroefnet  wirb.  Z>ie 
f leinen  jerr)acften  3u>eige  werben  bun»  au6  einanber  gefireut  auf  bte-- 
feloe  SEBeife  getroefnet. 

3ll  bie  Stinbe  voUfommen  troefen,  fo  baß,  wenn  man  fie  bricht, 
feiu  Ziityn  ber  geuchtigfeit  me£r  Vorlauben  ifl,  wirb  fie  auf  ber 
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?0$mu$f*  wie  2o$e  geflogen ,  oott  Da  in  S«^lT^  gebrüht  Urib  für  Den 
©ebraud)  aufbewahrt.  2>ie  Hein  ler^acfteit  S|ld)en  werben  befonDer* 
in  Der  SWüfcle  jerfleinert  unD  nur  für  Dunfle  Ölioenfarben  oerwenDet. 
sfceim  Sarben  wirD  Die  »KinDe  in  einem  Äejfel  oDer  aud)  mitiel|l  Dampf 
fo  lange  audgefod)t,  bi6  Der  färben De  ®toff  ejrtrd^trt  i|t.  9Wan  trennt 
je£t  Die  SRinDe  von  Dem  3bfuDe  unD  gibt  fo  Diel  glußwajfer  $u,  bid  cie 
Temperatur  Deö  gärbebaDeo*  eine  2Bdrme  oon  30  ©raD  9t.  erreicht. 
2Äan  begüiut  je|t  mit  Dem  Rdrben  unD  er&oht  Die  Temperatur  nad}  unD 
nad) ,  bi*  Der  erwünfcfote  ton  Der  garbe  erreiche  itf. 

Der  ÄbfuD  oon  Der  dtinDe  be|i|t  Diefelbe  gute  4igeftfd)aft,  wie 
Der  Der  OuerCitronriuDe,  Daj?  fid)  Dad  $igment  weniger  ftarf  unD  feil 
in  Dem  weißbleibenDen  ©runDe,  ald  2Bauf  &d>arte  unD  ©injt  abfegt. 

baumwollene  ©ewebe  mit  Der  erfigfauren  T^ouerDe  örtftcf)  ge* 
Drucft  oDer  aud)  imprdgnirt  nehmen  in  Dem  SfinDeuabfuDe  eine  gute 
gelbe  garbe  an,  unD  Die  söeijen  für  öltoen  liefern  fe£r  g!dn$enDe  in» 
tenfioe  Olioenfarbeii/  welche  Durd)  «Rothen  mit  Ärapp  oDer  Der  (£dfa(* 
pinien  in  lebhaft  feurige  Gauel-,  SÖrortce*,  SWa&agoni«  unD  (E(>ocolaDen* 
Abjtutungrn  oerwanDelt  werben.  93erfd)wdd}te  (£ifenbei$en  geben  lieb« 
liebe  graue  Nuancen.  Mle  Diefe  garben  oer^alten  fid)  in  Jptnfidjt  Der 
&auerhaftigfeit  Denen  mit  Der  CUiercttronrinDe  erhaltenen  analog« 

Über  Den  ©ebraud)  Der  wilDeu  2lpfelbaumrinDe  ald  ©telloertreter 
für  Die  QuerCitronrinDe  habe  id)  im  $ar;re  1815  eine  äbhanDlung  ge* 
febrieben,  Die  |i<fe  im  er|len  EanDe  Oed  £  t  n  g  ( e  r'fcfcen  neuen  3our* 
nalo  für  3nDiennen  unD  *£aumwoUenDrucferei  abgebrueft  befinbet. 

Tiud)  in  Der  baumwollen*  unD  OeinenhanDfdrberei 
oerDient  Die  SlinDe  Deo*  wilotn  Apfelbaume*,  Der  S8Bohlfeil{>eit  wegen/ 
berücfjid)ttgt  j|u  werDen. 

3ur  felben  3eit/  al*  id)  Der  wilDen  apfelbaumrinDe  in  Der  gäf* 
berei  Den  erjleu  (Singaug  oerfcfyaffte,  wurDe  aud)  Die  SKinDe  Dersbirfe 
(Betula  alba)  »erfuhr.  @ie  gewahrte  mir  einen  weniger  reichhaltigen 
garbjloff/  unD  wurDe  nur  Der  Aenutuiß  ihrer  (Sigenfdjaften  wegen  juni 
gärben  einiger  Partien  OltoenböDen  mit  weifer  Snleoage  oerwenDet/ 
worüber  meine  nieDergefdjriebene  ÄbhanDlung/ wie  Die  über  Dieser* 
fucr)e  Der  SKinbe  Der  (£  r  (e  (Betula  aInas),  Der  3  » i  eb  el  f  d)  ale  n 
(Altium  cepa),  Dann  Der  SRinDe,  Der  jungen  Äjre  uuD  Der  grudjtja- 
pfen  Dedgtdjtenbaumed  (Pinus  sylvestris)  /  welche  i<r>  &ur  Dama» 
ligen  3eit  in  Der  gärbefunfl  angejlellt  fytbt,  fid)  in  &ingler'd  neuem 
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Journal«  ber  Snbiennen'  nnb  »aumwoUenbrucferei  nd&er  befeuchtet 
finben. 

(Sinige  biefer  SKinben  werben  wir  bei  ben  falbfdrbenben  «Pflan^em 
Pigmenten  najer  fennen  lernen. 

©elbMs*  toffett  <5tgeiif<&ftftttt  tiitb  3rtt*eittattß  ftt  fcet 

&rtufs  unb  gfatfcefttttft«  . 

Dad  ©elbr)ol$,  gdrbermaulbeerbaum  (Morus  tinetoria),  von  ben 
Sngldnbern  gu(tif|ol$  (ftmikwood),  auch  alter  gufhf  genannt,  ijt 
ein  23aum,  ber  auf  3amaica,  <portorico,  Sabago  unb  ben  meijten  an- 
tillifchen  3nfeln ,  fo  wie  in  fcrafilien ,  ein^eimifer)  ift,  unb  eine  J?6> 
von  über  16  guß  erreicht.  Der  ©tamm  fcat  eine  hellbraune  SHtnoe,  ber 
einige  feilte  gurren  fel;en  laßt.  Da*  J?ol$  tfi  feft,  r)art  unb  bejifct 
eine  cirronen*  ober  fchwefelgelbe  garbe,  öfter*  mit  oraniengelbcn  ?lbern 
burchjogen.  Der  i&aum,  welker  im  greien  nur  in  ben  Srovenldnbern 
gebeizt,  treibt  auf  allen  Seiten  viele  3weige,  bie  mit  weißer  SHinbe 
'  überwogen  unb  mit  ungefähr  4  3<>U  breiten  gejä&nten  blättern  befefct 
finb.  Die  reife  grucht  ift  von  ber  ©roße  einer  SttuSfatnuß,  wirb  von 
ten  Sfienfchen,  tyreö  efel(>aft  fußen  ©efehmaef"*  wegen,  nicht,  aber  von 
Sögeln  genoffen. 

2lud  2lmerifa  wirb  bad  @elb£ol$  in  ganjen  ©tilcfen  jtt  und  ge 
bracht,  wo  eö  t&eild  gefchnitten,  gerafvelt  ober  gemahlen  fiir  ben 
©ebrauch  im  gdrben  verwenbet  wirb.  Dd*  jerfleinerte  ©elbt)ols  muj 
in  gdffem  gut  verwahrt  werben,  weil  ed  an  bem  8icr>te  unb  ber  8uft  in 
feiner  fdrbenben  (Sigenfchaft  verliert,  inbem  burcr)  2lbfor»tion  von 
©auerftoff  baö  Pigment  eine  nachteilige  «Oerdnberung  erleibet. 

Z  erconcentrirtefrifd)bereitete©elbj)oliabfub  bejirjt  eine  gelbrot^e 
bnnfle  garbe;  mit  niedrerem  SBajfer  verbunnt  wirb  bie  gluffigtat  ora-- 
niengelb.  Wie  ©duren  trüben  bie  glüffigfeit  mit  einigem  nur  unbebeu-- 
tenben  Unterfchiebe ;  ed  entfielt  ein  gelbbrauner  in*  ©rünlic^e  fid^ 
neigenber  unbebeutenber  Jflieberfchlag,  woburch  bie  uberfrefcenbe  gluf* 
figfeit  blaßgelb  gefärbt  erfcheinr.  Die  alfalifcfjen  ©alje  löfen  ben  9iie» 
Dfrfc^lag  wieber  auf  unb  geben  ber  glü|}igfeit  eine  rotj>licr)  bunfle 
garbe. 

Serben  bem  ©elb$ol$befofte  2llfalieu  jitgefe^t,  fo  machen  fie  tr)n 
frljr  bunfel  unb  fafl  rott)r  unb  eö  fallt  fidE>  mit  MvBeit  ein  Siicberfcrjlag 
von  gelblicher  garbe,  ber  fta)  an  beu©efdßen  anfefct  uub  juweilen  auch 
oben  auffchwimmt. 
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Der  Maun  bewirft  einen  geringen  gelben  SHieberfcbfag,  b(e  glüf* 
figfeit  bleibt  burd)jtchtig  unb  $at  eine  weniger  bunfle  garbe.  Mann 
unb  SBeinjlein  jufammen  geben  einen  Sftieberfchlag  oon  eben  biefer 
garbe,  welcher  ficf)  aber  langfamer  abfegt  unb  bie  glüjfigfeit  noch  fyeU 
Ier  jurürflaßt.  Äochfalj  macht  bie  garbe  etwas  bunfler,  o£ne  fie  ju 
f ruften.  (Eifenoitriol  liefert  einen  Sftieberfchlag/  öer  anfaugd  gelb,  nad)* 
&er  aber  immer  brauner  wirb,  unb  bie  glüjfigfeit  braun  unb  unburcb* 
jtchtig  jurücf  läßt.  ®<hwefelfaurer  3inf  liefert  einen  grünlich  braunen 
92ieberfch(ag ;  bie  gluffigfeit  behält  eine  rötblichgelbe  garbe.  SjTig* 
faureö  3Mei  gibt  einen  jtarfen  orauiengelben  9iieberfd)lag)  bie  überjte* 
£enbe  glüjfigfeit  i|1  burchjicbtig ,  von  einer  grünlichgelben  fefcr  fdjwa* 
d)en  garbe.  ®alpeterfaljfaureö  3inn  bewirft  einen  fe^r  reichlichen  fcho* 
neu  gelben  DWeberfchlag ,  bie  obenjlefcenbe  gluffigfeit  behalt  eine 
fchwacfce  gärbung. 

£>a$  ©elbfcolj  enthalt  jwet  garbjtoffe,  beren  einer  weiß,  ber 
anbere  gelb  ift,  unb  oon  (5t)eoreu(  weißed  unb  gelbes  Worin  ge« 
nannt  wirb.  (S^eoreul  laßt  unentfchieben ,  ob  bad  ©elbbolj  ©erb* 
jlojf  enthält  unb  glaubt,  wenn  berfelbe  fid)  barin  pnbef,  er  mit  Woriu 
unb  feinen  Abarten  gleichzeitig  bie  t^ierifche  Ceimauflöfung  trübt.  Buf- 
fer bem  weißen  unb  gelben  Worin  fommt  hin  unb  wieber  auch  ein 
©elb^ofj  oou  rne^r  rötlicher  garbe  im  Jpanbel  oor,  weichet  auch  nod) 
einen  rotten  garbtloff  enthält,  ber  eö  untauglich  für  bad  ©elbfärben 
alaunter  SBolle  macht,  bie  baoon  orangegelb  wirb,  unb  bajjer  fein  leb- 
haftes ©rün  beim  ®achfifd)grünfdrben  ju  bilben  vermag. 

£>aö  weiße  unb  gelbe  Worin ,  bie  als  bie  reinen  garbftoffe  im 
©elb^olje  su  betrachten  finb,  lajfen  fich  in  Ärpjrallen  fublimirbar  bar- 
jtellen.  @ie  unterfcheiben  ftci>  oon  einanber  baburch ,  baß  bie  wdffenge 
fluflofung  beS  gelben  WorinS  burch  fchwefelfaureS  (Sifen  grün,  bie  oeS 
weißen  hingegen  braunrot^  wirb«  2)aS  weiße  Worin,  in  SBajfer  gelöfT, 
abforbtrt  an  ber  Stift  ®auer|loff  unb  oerwanbelt  fich  in  gelbes  Worin, 
welche*  q> reif f er  Worein  nennt,  unb  nur  eine  $ö$ere  OjcnbationS» 
ftufe  beS  weißen  WorinS  ift  2>aS  Worein  fröftallifirt  in  fchönen  gel* 
ben  glittern,  welche  flüchtig  ftnb;  eS  wirb  in  längerer  3*it  burch  gro- 
ßer* Tlufuahme  oon  ®auerjtoff  braunrot^. 

2>ie  93erfuche,  weiche  (Sbeoreul  mit  bem  weißen  Worin  an* 
fleüte,  beilegen  in  golgenbent;  0,025  ©ran  weißes  Worin  löfen  fleh 
in  250  ©ran  SSajfer,  o£ne  baSfelbe  merflich  ju  färben,  auf.  (Sr(>t$t 
man  baö  Sfcab  mit  1,820  ©ran  mit  $$onerbe  unb  (Sifenoxpb  gebeiztem 
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»trug,  fo  wirb  badfelbe  aOmalig  färben/  unb  felbjt  bie  ungeheizten 
Stetten  werben  ßärfer  gefärbt  erferjeinen,  alö  burd)  Cuteoltn.  ©ie  mit 
t^onerbigen  35afen  gebeizten  Stellen  erfcf>einen  gelb/  bie  mit  (Stfen  ge 
beiden  braun,  mebr  rötfclid)  ald  burd)  Ouercitrin.  Überföreiret  man 
ben  9>unff ,  wo  bie  garbe  ifcre  größte  @d)ön£eit  erreicht,  verliert  fte 
biefe  allmälig,  inbem  fid)  bad  Worin  burd)  ben  (Einfluß  ber  Cuft  und 
Tlufna^me  oon  ©auerfloff  immer  me&r  orränbert.  2Öirb  bad  3eug  jur 
rechten  3*i*  $erau0genommen /  fann  man  nod)  jwei  gleiche  @tücfe  in 
bemfelben  9*abe  färben ,  bie  mit  $£onerbe  gebeizten  Stellen  erföeiurn 
aber  flott  gelb  roftgrau. 

2>cr  (Einfluß  ber  Cuft  auf  ba$  garbeoermögen  beö  weißen  Wo* 
rind  i\t  merfwürbig.  gärbt  man  wä^renb  jwei  &tunben  einen  mit 
$(>onerbebafid  gebeizten  3eug  in  einem  Üolben ,  ber  fod>enbe$  S&ajfer 
unb  Worin  enthalt,  unb  fd)ü&t  gegen  ben  3utritt  ber  Cuft ,  fo  wirb 
fowo^l  bie  glüffigfeit  al6  ber  3eug  fdjwad)  grünlichgelb  werben/  wo* 
gegen,  wenn  mit  benfefben  ^Oer^dftntffen  an  offener  Cuft  gefärbt  wirb, 
ber  3*»9  *'ne  rojrgelbe  garbe  annimmt/  unb  bie  glüffigfeit  röt$lt$' 
orange  erfdjeint. 

£>ad  3'«9/  welcfcr*  im  Äolben  gefärbt  unb  ber  SBerü&rung  ber 
Cuft  au$gefefct  wirb/  eben  fo  aud)  bie  glüifigfe  *  berfelben  bargeboten/ 
werben  beioe  nie  fo  bunfel  werben/  wie  t>aö  3eug  unb  bie  Wonnauf 
lofung/  welche  bejtänbig  mit  ber  Cuft  in  &erü$rung  waren,  £a$ 
gelbe  Worin  fann  bie  @toffe  $war  färben ,  fdjemt  aber  in  &erü£rung 
mit  ber  l'nft  föneller  a(ö  bad  weiße  Worin  rotj>  &u  werben. 

2tnwenbung  be*  ©elb$ol$e0  in  ber  Öc&afwo  llen- 

f  ä  rberei. 

3n  ben  europäifc^en  Schönfärbereien  wirb  ba$  amerifanifei)? 
©e  (b$o(&  fefoon  über  200  3a£re  oerwenbet.  <S6  wirft  beim  gärbrn  burd) 
ba&  gelbe  Worin,  bad  eö  immer/  unb  burd)  baö  weiße  Worin,  welche 
ed  bidweilen  enthält.  3wifd)en  ben  garben,  welche  biefe  beibeu  garb* 
flojfe  mit  2((aunerbe  ober(*ifenbei$en  liefern,  ftnbet  bte  größte  Ähnlich 
feit  flott;  bieß  ift  merfwürbig,  ba  ba6  fdjwefelfaure  (Eifen  bie  3uf* 
lofung  beö  gelben  Worin*  grün  unb  bie  M  weißen  Worind  rot$  färbt 

95ei  2(nwenbung  beö  ©elbfwl$e0  in  ber  gärberet  wirb  ed  immer 
ratsamer  fein,  nur  ben  ganj  frifd)  bereiten  2lbfub  $u  uerwenoen,  weil 
ftd?  berfelbe  balb  unter  bem  (Einfluffe  ber  Cuft  burd)  Aufnahme  ton 
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©auerjtoff  verändert  unb  in'd  ftot^e  überget)t,  moburcb  die  gelbfar-- 
binde  SUaft  gefcbwdcbt  und  julejjt  ganz  unbrauchbar  gemacht  wirb. 

3m  Skrhdltnijfe  junt  ©au  oerbdlt  ftcb  bad  gdrbeoermögen  ded 
©clbbolse*  wie  3  411  10,  da*  r>et'6t ,  3  pfund  ©elb^ots  bewirfen  im 
gdrben  fo  viel  al*  10  pfund  ffiau;  man  fann  daher  3  £b*«f*  2><baf- 
wolle  m:t  hinein  Stwle  ©elbbolz  gelb  färben,  ©ad  ©elb  mit  ©elbbolz 
eräugt,  neigt  jicb  mehr  iu'ö  Orange  und  tfl  weniger  lebhaft,  alo  da* 
mit  SB  au  erhaltene. 

Um  dad  ©elb  retner  $u  gewinnen,  h<*r  (EhaPtal  »orgefcblagen/ 
dem  ©elbholzabfude  beim  gdrben  tbierifebe  £eimauf(öfung,  unb  jwar 
für  ein  Pfunb  ©elbbolz  3  £otb  dejfelben  beim  ©elbfdrben  zuzufe&en. 

©ad  ©elbbolz  ift  befähigt,  ben  wollenen  Stoffen  obne  Söeize  eine 
an  ber  Cuft  ziemlich  Dauerhafte  matte  brdunlicbgelbe  garbe  ju  ertjei« 
len,  wenn  biefelben  in  frifcb  bereitetem  Bbfnde  gefärbt  werben. 

2>ur<b  Unfiedrn  mit  Xlauu  und  ©einßein  zubereiter,  unb  bem 
garbbade  etwa*  3innauf(dTuug  beigegeben ,  wirb  ein  ziemlich  feböne* 
belle*  ©elb  erhalten,  welche*,  wenn  bem  SÖade  noeb  ein  fleiner  3ufa{j 
von  alfalifeber  Sauge  ober  Äocbfalg  hinzugefügt  wirb,  dunfler  erfebeint. 

Um  Zitronengelb  mit  ©elb(wlz  barjudeUen,  werden  für  25 
9>fund  ^cbofwollenjeug  27i  Pfund  eifrnfreier  2tlaun,  2  Pfund  ©elb' 
bolj,  16  Cotb  falpeterfaure  3i»nauflöfung  und  16  Cotb  gereinigter 
2&einftein  zum  ©ajfer  in  den  garbfe|Jel  gegeben,  8  Minuten  lang  ge- 
fönt, h""*<b  ber  ©oUenjlojf  eingebracht  unb  eine  tyalbe  ©tunde  lang 
lochend  gefärbt. 

gür  X)  unfeig  elb  werben  4  pfunb  ©elbbolz  unb  1  pfuub 
3innauf(6fung  genommen.  ©e|t  man  beim  Dunfelgelbfdrben  etwa« 
Gdfalpiuieupigment  zu,  fp  wirb  Orange  erhalten. 

ÜchtedCth^moid  auf  Merino  |)eUt  man  dar,  wenn  25 »Pfund 
tiefe*  ©toffe*  iu  einem  s&ade  oon  %  pfund  gereinigten  ©einjiein,  '/% 
¥funb  ©elbholz ,  1  Corh  Zocbenille  und  7»  Cotfr  3inuauflöfung  eine 
bulbe  Stunde  laug  foebend  gefärbt  wird. 

Scbte^roncefarbeauf  ©olle  wird  erhalten,  wenn  25  Pfund 
2Bol|e  iu  einem  fcade  0011  6  pfund  ©elbbolz,  3  "Pfund  eandelbolz 
und  2  Pfund  ©umacb  l'A  ©runde  lang  gefacht,  al*danu  die  ©olle 
berau*g?nommen,  dem  ifcade  r/i  Pfund  (Eifenuitriol  und  V*  Pfund 
&upferoitrio(  zugefr^r,  h?rnacb  die  ©olle  wieder  eingebracht  und  nod) 
eine  halbe  ©ruude  lang  gefärbt  wird,  gur  $ unf elbrouce  wirb 
mehr  (Eifenoitriol  genommen. 
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galfcfyed  ober  unecht  cö  ©rün,  audj  ® dcr)fifd)grün. 
3»  tiefer  garbe  wenbet  man  auöfd^ließltd^  nur  bad  Pigment  t>eö  ©elb* 
J>oI$ed  oii;  weil  bie  garbe  beffelben  ber  ©djwefelfdure  beffer,  ald  bie 
ber  anbern  gelbfdrbenben  9MTanjenpigmente,  wiberjte&t.  SJSRan  ftebet 
mit  1/4  2Üaun  unb  '/8  gereinigten  SBeinftein  auf  einen  $£eil  $ud)  an, 
inib  wafcfyt  gut  aud.  2>ad  ©elb^olj  fodjt  man  anbertjalb  ©tunben 
lang  mit  SBajfer  au«,  fu£lt  baö  Sbab  fo  weit  ab,  baß  man  bie  £anb 
barin  leiben  fann ,  unb  gießt  von  ber  £ierju  befümmten  föwefeffauren 
3ubigo;3uf(öfung  '/s  Su/  ntifc^t  gut  burc^einanber,  $afpe(t  baö  3eug 
fcfynell  2 — 3  9Raf  in  bem  RJabe  (erum,  minbet  auf  ben  £afpel/  gibt 
bad  aubere  drittel  fcfywefelfauern  3nbigo  ju,  £afpelt  bad  3^«g  wieber 
ein,  bre£t  langfam  $in  unb  $er,  unb  nimmt  baö  3**«g  Geraus,  e$e 
bad  93ab  $um  hieben  Pommt.  ffienn  bad  £u$  bie  garbe  titd^t  gut  an- 
nehmen wiU,  fo  fejjt  man  bem  %abe  ein  wenig  2(laun  gu. 

£ad  fad>fifct>e  Äpfelgrün  wirb  in  bem  35abe,  melcfted  für 
©äd)pfc$grün  gebient  §at,  gefärbt,  wenn  ein  drittel  ober  bie  Raffte 
bed  ißabed  audgegoffen  unb  bad  ge^lenbe  burcr)  falted  SEBajfer  erfefrt 
wirb.  3n  biefera  Ctquibum  wirb  bie  SÖaare  bid  na&e  an  ben  ©iebe* 
)>uiiFr  gefärbt. 

Um  £duftgjlen  wirb  baö  ©efb^ofy  in  ber  @cfjafwou*enfdrberet  bei 
bem  gdrbeu  ber  $ufammengefe$ten  garben  uerwenbet,  unb  jwar  vor« 
gügficf):  1)  beim  ®dcr>fifd}grün  mit  ber  ^cf)wefet-3nbigob(aufdure, 
wobei  fcatf  rainber  lebhafte  ©elb,  a(d  bad  beä  SBau'd,  feinen  (Eintrag 
tfjut;  2)  mit  rebucirtftn  3nbigo,  burcr;  bad  $Maufarben  in  ber  9Batb* 
ober  ber  warmen  Snbigofüpe  für  Olioenfarben ;  3)  mit  Waun  tu  93er- 
binbung  einer  (Stfenbaftä  für  Dlwenfarben;  4)  mttSBaU/Ärapp,  @an-- 
bd^ofj,  ?Uaun  unb  fcfywefelfaurem  (Sifenfiir  bie  »erfdjiebenenbroncefar* 
bigen  Abstufungen ;  S)  mit  (Eamped)e(>oI$,  SBeinfretn,  fcftwefelfaurein  (£i* 
fen  unb  fd)wefelfanrem  Äupfer  für  ®c$warj,  unb  eubdä)  6)  mit  (Sifen» 
bafen  allein  für  2>rapfarben. 

gür  bie  2>arftellung  atter  biefer  garben  eignet  ftd>  ber  friföberei- 
tete  2(bfub  bed  furj  juoor  fein  gepuloerten  ©elbjoljeö  am  beften,  weil 
bei  93erwenbung  bed  frifcfjen  'puloerd  bemfelben  bie  Gelegenheit  ent$o* 
gen  wirb,  <2touerftoff  $u  abforbiren,  unb  ber  garbjloff  fid)  aud)  fcr)n<l» 
(er  unb  leichter ,  atd  bei  gefcr)nittenem  ober  gerafpeltem  Jpofje  im  Äo-- 
ct)en  mit  SSBatJer  aud&ie(>en  (aßt,  ba^er  um  bej)o  weniger  fange  ber 
nachteiligen  (giuroirfung  ber  Cuft  andgefejjt  ijt .  tfucr)  bei  bem  93erfa$-- 
ren,  wo  ber  garbjtoff  in  ©dtfen  bem  garben  jugefejjt  wirb,  wirft  ber« 
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felbe  tu  >puloerform  aud  bemfelben  ©ruube  fcfmeller  unb  effeftoofler, 
ald  im  gefcfynittenen  ober  gerafpelten  3«ftanbe. 

3«  ber  Reiben  farberei  finbet  bad  ©elb&ofy  feine  93er* 
wenbung. 

Hnwenbung  in  ber  Peinen«  unb  fcau  mwoUenbrucf* 

unb  garberei. 

Sur  ärtlidjed  (Sinfdrben  ber  garben  wirb  bad  ©e(b$olg  in  ben 
Äattunbrucfereien  aud  jwei  Urfadjen  nid)t  oerwenbetj  einmal,  wegen 
feiner  (gigenfctyaft,  bie  titelt  gebeizten  ©teilen  ju  tfarf  $u  fdrben ,  bad 
anbereüttal,  weil  bie  garben  weniger  fajön  unb  Dauerhaft,  ald  bie 
burd)  Ouercitronrinbe  erzeugten,  erhalten  werben.  SOftt  ber  ej]"igfauren 
S^onerbe  imprdgnirt  wirb  mit  bem  garbtfoff  bed  ©elbjjoljed  Übrigend 
ein  me^r  iu'd  Orange  uberge£enbed  ©elb  von  nid)f  großer  &eftdnbig* 
feit  erhalten,  welcfted  ba£er  ntcf>t  berurf'ftcfytigt  $u  werben  oerbieut. 

Hnberd  per Jäft  ed  ftdj  beim  garben  ber  mitOlioenbei$en  ober  mit 
fcr)wac^en  (gifenbafen  imprdgnirten  ajaumwollengewebe ,  bie  in  >9?ir* 
wirfung  anberer  Pigmente  mit  bem  ©elbbolje  eine  ©allerie  maunid)* 
faltiger  garbenabjhtfungen  barbieten,  welche  ir)rer  eigent£ümlid)en 
Söne  wegeu  ofterd  oerlangt  werben.  83eim  garben  berfelben  wirb  wie 
bei  bem  garben  ber  Ouercitronrinbe  verfahren. 

3ur  Erlangung  aller  biefer  oerfdjiebenen  ©d)attirungen  wirb  bad 
®rtbfcpl$  jnoor  mit  SE^affer  abgefod)t  unb  in  ben  weiften  gdllen  Ceim* 
auflöfuug  bem  gdrbebab  jugefeft,  wie  biefetf  bei  ber  üftifefoung  mit 
Ärapp,  ben  Gdfalpinien  unb  Dem  (Eampecr>e{>ol$e  gewb^iiltd)  Oer  gall 
ijr,  wogegen  beim  garben  in  9)?itwirftmg  oou  ®umacr>,  S5ablalj  unb 
©aliud  Die  üeimauflöfung  juoor  bem  frifä)  bereiteten  ©elb^oljabfubc 
noer)  tyetfi  tn  einem  93er£<Utnijfe  0011  2'A  bid  3  Cot£  Ceim  auf d  ^funb 
&"g*f«&t  »irb.  9?ur  in  wenigen  gdllen  wirb  ber  £eim  ganj  weg-- 
gefallen. 

gär  Safelfarbeu  ffnbei  bad  ©elbl)of$  in  ber  3eugbrucferei 
feiten  SSerweubung;  bie  3»«nüuflüfungen  geben  $war  ein  $iemlirf)  leb- 
Ijafted  ©e(b,  wenn  bem  ©elbjjoljabfube  2eiiu  jugefe^t  wirb;  allein  bie 
garben  (äffen  ftd)  mit  bem  Pigmente  ber  OuercitrourinDe  nicfjt  allein 
fcfyöner,  fanberu  auet)  wohlfeiler  unb  dauerhafter  barflellen.  gur 
bampfgelbe  unb  bampfgruue  garben  wirb  ber  feit  einigen  Sauren  int 
»panbel  wrfommenbe  ©elbf>olj  $itiaft  in  ©cfellfdjaft  mit  ©elbbeemt* 
abfub  fyin  unb  wieber  oerwenbet. 
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Und)  wirb  baS  ©elb^olj  in  ©efellfcftaft  oon  feoantifcften  ©elf»* 
beeren  für  bergleicften  garben,  als  gelb£ol$$aItige  ©elbbeerenbrur)e 
«uf  folgen!*  SBfife  bargeftellt:  3'/4  9>f"»^>  f«f«ft  gepnloerteö  ®elb* 
fcolj  mib  81/,  q>funb  perftfefte  ©e(bbeere  werben  mit  ©affer  3  «0?a( 
abgefoeftt  nnb  ber  erhaltene  ?lbfito  bis  auf  12  Sftaß  eingebampft. 
3n  bem  noeft  Reißen  7(bfube  wirb  ber  uorljanbene  ©erbfloff  bureft  8 
?ot&  juuor  in  SSBoffer  gelöflrn  $ifcft(er(?tm  gefallt  nnb  bie  abge- 
fldrte  glüjfigfeit  für  ben  ©ebraueft  wrweitbet.  £ie  ge(b$o($ftaftige 
©elbbeerenbru^e  barf  titcf)t  im  93orratft  bereitet  werben,  man  verar» 
beitet  fie  frifeft,  weil  fie  bureft  längeres  Steden  eauerfteff  abforbirt 
unb  babureft  in  i£rer  fdrbenben  Sigenfcftaft  gefebwdcftt  wirb. 

BIS  Surrogat  fnr  baS  amerifanifefte  ©elbf>of$  in  ber  ®o(Ien« 
farberei  bat  S&rucftmann  baS  ijolj  unb  bie  3Bnr$el  beS  in  £>eutfcft- 
lanb  (>äiifig  maeftfenben  weisen  Maulbeerbaumes  oorgefcftla* 
gen,  unb  im  3a$re  1816  SSerf  tiefte  bamit  im  ©roßen  angefiellt. 

2>ie  mit  SBeinftfin  unb  fllaun  angefottenen  SeftafwoUenftoffe 
nehmen,  in  bem  wdjferigen  braungelben  BuSjuge  beSi?ol$eS  gefärbt, 
ein  bem  ©rlbtjol&e  analoge«  ©rtb  an.  ttrueftmann  wenbete  eS 
aueft  jiim  ©eiben  beS  ScftarlacftS  ftatt  ©elb^olj  ober  Gurcumawur* 
$el  an,  unb  erftielt  ein  fet>r  befriebigenbeS  SHffultat.  Statt  ©elbftolg 
beim  Scftwarjfärben  ber  SSBolIe  wwenbrt  liefert  eS  eine  tiefe  feftwarje 
garbe.  2)aS  quantitative  93er&ältniJ  feines  gelbfdrbenben  «pigmenti 
ju  bem  beS  ©elb&ol$fS  verhält  |ieft  naeft  »rueftmann'S  23eobacft* 
tung  wie  V/t  ju  |. 

Übrigens  fefttint  bie  SBurjel  beS  weisen  ^Maulbeerbaumes  and) 
etwaS  reichhaltiger  an  garbjiojf  ju  fein,  als  baS  £olj  felbfl,  weil  bie 
garben  bamit  etwas  voller  erfefteinen.  $n       baumwollen*  unb  Pei 
uenfdrberei  (inb  feine  ©erfuefte  Damit  angebellt  werben. 

fiiUtftotit  btffctt  (gigenfeftafrett  nnb  «nmcnbttttö  *»  *** 

£>tttefs  nnb  ^arbefitttfh 

2)aS  gifettjolj  (<ßtfet£olj)  ijt  baS  £ol$  beS  ©erbebaumeS  (Rhus 
cotinus)  wegen  ber  rauben  &rfleibung  feiner  Manien  aueft  ^eruefen* 
bäum  genannt.  3>er  55a um,  welcfter  im  fublicfteu  Europa  wdcftjr,  wirb 
im  füblkften  Steile  granfreicftS  fultivirt,  nnb  in  Spanien,  ber 
rante,  ^falien,  £>almatien,  Sllprien,  Ädrnt^en  unb  Ungarn  für  bni 
©ebraueft  ber  gdrbefunff,  &in  unb  wieber  aueft  als  3i«be  in  ben  ©dr« 
ten  eigenS  gepflanjt.  (Sr  £at  eiförmige  mit  röt^lieften  SWeroen  bureftjo< 
gene  glatter  unb  fleine  gelblicft  £ufammengefe£te  3Mumen. 
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3m  JpawM  fommt  bad  gifet$of$  oon  ber  SKtnbe  entblöß  in 
knüppeln  ober  Spanen  gefa^nitten  oor.  $ie  garbe  bed  iJoJ^6  ijl 
äugerlicfc  weiß,  inwenbig  grünlichgelb  unb  bräunlich  in  fd)illernben 
Sa  fern  gejlreift. 

£>ad  gifetholj  rnt^dfr  außer  bera  reinen  gelben  gorbftoff  noch 
einen  rotten,  braunen  unb  iufammenjie)enben  ®tojf.  3n  f&eftie^ung 
auf  bad  gärbroernrigen  feiflen  4  ^funb  gefchnittene  fcpäne  beim 
Serben  fo  »iel  ald  1  $)funb  Gucrcitronriube. 

$  reiß  er  £at  ben  reinen  gelben  garbftoff  bed  gtfet$o($ed  in 
Meinen  gelblichen  ÄrnftoUen  audgefchieben  unb  bemfelben  ben  Manien 
gufiin  beigelegt.  £>ad  gn»i in  befi&t  groß«-«  ^eftreben  @auerfloff 
$u  abforbirrn  unb  ge£t  baburch  in  5 u (lein  über.  t>ad  gu|lin  fdjmecf t 
iiifammen&ie^enb,  loft  (ich  in  ?Ufot;ol  unb  S88affer  mit  gelber  ind©rün* 
liebe  übergetjenber  garbe/  fcblagt  Peimauflöfung  nieber,  wirb  burdj 
5ta(ilatige  purpur  gefärbt ,  Hubert  aber  an  ber  Cuft  bie  garbe;  ejftg« 
fatircd  £lei*  unb  Äupferornb  frblagen  bad  Pigment  in  rotten  glocfen 
iiieber,  fcbwefelfaured  gifen  färbt  bie  fluflöfung  frell  Olioengrün  unb 
verurfaebt  einen  SRiebrrfcbfag  von  braunen  glocfen. 

Sie  wäflerige  3udfoci)ung  bed  gifet^olged  beft^t  eine  orange/ 
etwaö  ind  braune  (ich  neigenbe  garbe/  einen  febwarben  ©erud)  unb 
fußligen/  etwad  jufammen$ie$enbe:i  ©efehmaef.  @ie  ijl  burch  längered 
<2>te&en  ber  ftkrberbniß  leicht  unterworfen/  fann  aber  nach  Äu  Jlen« 
famp  burch  erneuerted  7tuffod>eii  wieber  oerbejfert  werben.  Dad  ^8er* 
galten  gegen  SReagentien  ijt  golgenbed ;  Kalilauge  bilbet  eine  fchone 
rot^e  gärbung  o^ne  Sflieberfcblag;  Ammonium  rotb  ind  ©elbe  fpie* 
lenb;  fat$faured  3inn  orangefarbene  glocfen;  3(aun  wenig  gelber 
fWeberfd)lag ;  ejfigfaured  SMei  gelblich  rotj>e  glocfen;  effigfaured  &u* 
pfer  fafianienbraune  glocfen ;  fchwefelfaured  Sifen  grünbraune  glof* 
fen  ;  JJaufenblafeauflöfung  fchmujjiggelb  rofje  glocfen. 

Hnwenbung  in  ber  &$af*  unb  iöaumwollenf  ärberei. 

3n  ber  ®d)  afwof  lenfärberei  wirb  ber  Unbejtänbjgfeit 
ber  garben  wegen  bad  gifet£o($  für  fleh  allein  nie,  fonoern  immer 
nur  ald  3"fab  bei  anbern  Pigmenten  oerwenoet,  Ungebei$te  SEBolIe 
färbt  ftcb  gelb,  Solle  mit  falpeterfalsfaurer  dinnaufldfung  unb  3Betn« 
flein  angefotteii/  nimmt  jwar  eine  lebhafte,  feböne/  golbgelbe  in« 
Drange  fleh  neigenbe  garbe  anr  bie  aber  leiber  nicht  faltbar  ijt.  SBirb 
bad  Pigment  bed  gifet^oljed  mit  0d?ar(a$compofttion  allein  an  bie 
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£Bo(l?  gebunben,  fo  wirb  eine  überaus  fööne  golbgelbe  garte  erzeugt. 
SÄit  ber  £ponerbenbaft6  unb  SBeinjtein  opne  &$arIad)compofuiou 
wirb  eine  weniger  lebhafte  garbe  peroorgebrad)t. 

QSon  audge$eid)neJer  ®cf)6npeit,  aber  eben  fo  wenig  bauerpaff, 
Wirb  ba«  ©elb  erhalten,  wenn  bera  2(bfube  für  1  $funb  gifetpolj  bie 
2fufl6fung  uon  1  Cotp  (?eim  jugefefct,  unb  bie  abgepellte  glüffigfeit  für 
bad  gärben  oerwenbet  wirb. 

3n  geringer  Sftenge  ald  3ufa(>  $u  anbern  Pigmenten ,  wie  \. 
(EocfyeniUe  unb  f$an>  wirb  bad  gtjVtpotj  in  ber  SBoUenfärbrrei  für  bie 
2>arf!eUung  eined  überaud  lebhaften  glanjenben  ®d)axlad)&  unb  jar 
9?uancirung  ber  Drange«  unb  geuerfarben  /  welche  fic^  burefc  großen 
®(anj  aufyeicfcnen,  cerwenbef ,  aber  ber  (Siuwirfung  bed  ?ic$tö  in  bie 
2)auer  utd>t  wiberjteben  unb  ind  SRofenrotpe  übergeben.  ?IUe  garben 
mit  gifetpolj  gefärbt  werben  in  fcerüprung  mit  alfalifc&em  fBajjer 
auffallenb  rotp. 

3n  ber  83aumwoI(enbrurf*  unb  gär  ber  et  wirb  bad  gu 
fetpolj  juweüen  in  einem  geringen  93erbältnijj  ben  gernambuf*  unb 
SKot^öfiern  mit  etwa*  »irfenrinbe  $ugefe(jt,  um  ein  &u  gewijfen 
3wecfen  geeignete«  gernambuf.  ober  9?ot$r)oljbefoft  für  baö  gärben 
unb  bie  tafelorucfrotpen  garben  $u  erpalten.  2lud)  bei  bem  ©elbfdrben 
reit  (Surcitmawur$e(  pflegt  man  ed  pin  unb  wieber  ju  »erwenben* 

3n  ben  jtattuubrucf'ereieu  wirb  bad  gifetpolj  für  bie 
$ar|leüung  einer  bem  ofrinbtfc^en  SHanring  $iemlid)  g(eid)fommenben 
.garbe,  für  juoor  in  Ärapp  gefärbte  beffiuirte  Sücfcefwaare  audföließ- 
Jid)  a(d  Uni*©runbfarbe  wwenbet,  wobei  auf  nacfcfteprube  SBeife  per* 
fahren  wirb : 

30  yfunb  gefrfmiftened  gifetpolj  werbeu  mit  SBaiftr  zweimal 
abgefocr)t/  bie  3bfocf)ung  auf  40  SPfafj  glujfigfeit  eingebampft  tiub 
bamit  folgenber  Vorbaut  bereitet*  > 
3n  40  9D?af  gifetpoljabfub  werben 

12'/,  q>funb  2i(aun  r)ei|j  gelotf,  ber  2tfaun  burc^ 
10  9>funb  SBIeijucfer  $erfefct  in  ejfigfaure  Spoiierbe  »er-- 
wanbelt,  gut  burerjeinanber  gerüprt  unb  nad)  einigen 
Sagen  bad  pelle  Üiquibum  für  ben  Qebraud)  oerwenoet. 
3uut  ©runbiren  ber  naefy  Dem  Ärappfdrben  für  J^erjreUitng  bed 
Weißen  ©runbed  flar  abgebfeid)ten  Sücfyelwaare  in  Butlern  mir 
fd}war£en,  braunen  unb  rotten  gigumi  auf  ber  &(o{3inafcf)iiu»  werben 
1  2ttaß  Vorbaut  mit  2  btd  3  9J?aß  «Baffer  oerföwad&t,  je  nadjbem 
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man  bie  Uni'©runbfarbe  bunfler  ober  fyelkr  ju  Jaben  wünfcht.  9?acf> 
bem  ©runbiren  wirb  bie  SBaare  abgetrocknet  unb  nach  2  Sagen  ge« 
»vdjfert,  woburct)  für  bergfeichen  gabrifatc  eine  garbe  erhalten  wirb/ 
bie  fehr  beliebt  iß. 

2>iefe  Ttrt  97a  n  fing  färbe  beftyt  vor  (Sifenfarben  bie  gute  (Eigen* 
fcfjaft /  baß  ba6  unterliegende  «flrapproth  nicht  gebräunt,  aud)  bie 
braune  garbe  baburch  nicht  afterirt  wirb. 

3$att,  teffen  ©tgenfefraften  unb  9fittt>enbttft<j  in  ber 

&ntef  >  unb  gfarbefunfr. 

£er  SB  an  (Reseda luteola),  auch  SBaurefeba,  ©ilbfraut, 
Streicbfraut,  Jperenfraut  ic,  von  ben  (Sngldnberu  Veld, 
von  beu  granjofen  Gaude  genannt,  iß  eine  $flan&e,  beren  gelbeö 
Pigment  fcr)on  von  ben  Hlteu  für  Die  £>arjrellung  gelber  garben  ver- 
wenbet  würbe.  Unter  ben  13  Sflefebagattungen,  bie  SJMlbenow  an» 
fiif)rt,  jeiebnet  jlcb  ber  fultivirte  gemeine  2Bau  feined  reichlichen  gel* 
ben  gdrbeftoffd  wegen  au$. 

9)?an  unterfebeibet  jwei  93arietdfen  ber  fdrbenben  SOBaupflanje, 
bie  wilbe,  welche  auf  ben  gelbern  wilb  wddjit,  unb  bie  ja$me, 
bie  mit  gleiß  unb  Sorgfalt  txbaut  ald  garbmaterial  in  ben  .§anbet 
gebraut  wirb. 

J)ie  fdrbenbe  SBaupflanje  fommt  außer  ben  fublicben  älimaten 
von  Suropa  auch  im  größten  Steile  von  ©eutfchlanb  fej>r  gut  fort. 
Unter  ben  in  vergebenen  ßdnbern  afflimatifirten  Spielarten  jeidjnet 
fich  bie  fleinere  9>flanje,  welche  ben  inetfren  garbjloff  enthalt,  vor* 
{ttgöweife  vor  ben  anbern  Sorten  aud.  Da*  wahre  SSaterlanb,  wo  ber 
£Bau  auch  am  befien  gerdtf),  i(l  granfreieb,  namentlich  Provence  unb 
93aubrevil.  3»  £eutfcblanb  jvurbe  bie  Äultur  bur<h  eingeführten 
franjofifchen  Samen  in  Thüringen  unb  ber  Oegenb  von  ipalle  am 
au$ge$eicbnetjlen  betrieben,  von  wo  ber  größte  ber  fuobeutfeben, 
fdchfifchen  unb  branbenburgifchen  gdrbereien  unb  Äattunbrucfereien 
in  ben  frühem  3ahren  mit  SSau  verfehen  würben.  3n  ber  ©egenb 
von  Jpalle  würbe  er  um  ba$  3<>h*  1814  fo  uberau«  h<*Mfi9  gebaut, 
baß  man  ben  Zentner  befler  Oualitdt  für  anberthalb  biö  $wei  $hÄl*r 
faufen  fonnte,  woburch  ber  fonfl  aud  granfret'd)  belogene,  feineö  h0$ 
hen  <preife8  wegen ,  in  alleu  beutfehen  gdrbereien  für  immer  außer 
£ourö  gefefct  würbe. 


Digitized  by  Google 


252 


93ergfeie$enbe  ©erfucbe,  welche  ju  jener  3eit  mit  ber  beften 
©orte  balleföen  unb  frangöftfeben  SBBaud  unternommen  wurden/  er* 
gaben  al$  SHefultat  ein  gang  analoge6  v33er$ältni£. 

©er  in  SSßürtemberg  und  Sübbeutfdjlanb  gebaute  SBau ,  welcher 
ficb  burd)  f«n  grüned  2tu$fetyen,  feine  langen  unb  groben  Stengel 
oon  jenen  Sorten  unterfd)eibet,  wirb  in  ber  gdrberei  weniger  gefd)ä£t. 

3n  X>eutfa)laub  wiro  ber  ffiau  gewöbnlid)  gegen  (Enbe  3uli 
ober  im  äugujr  &iemli<b  bief  in  gut  gebungte  gelber  gefdet ,  wo  er 
gegen  (Snbe  3uni  ober  änfangd  3u(i  bed  folgenben  3Ä&rf$  in  ooller 
^Iutr>e  jlebt  unb  $ur  <£rnte  reif  wirb.  iEBenn  ber  Samen  gu  reifen 
anfängt  wirb  Die  9>flan$e  wie  ber  glaa)d  ober  ipanf  mit  ber  SEBurgel 
ausgesogen,  abgetroefnet  unb  für  ben  ijanbel  in  S&ünbel  gebunben. 
©etroefnet  beftyt  ber  Stengel  eine  gelblicb  inö  9?öt^Iid)e  fid)  neigenbe 
garbe.  3e  fleiner  unb  jarter  bie  Stengel  finb,  um  fo  qualitätSrei- 
cber  erf(t)eint  ber  SGSau  /  unb  um  fo  ^o^rr  wirb  er  gefd)ä£t.  9?ur  bie 
Stengel  unb  3HumeuFe(d)e  jinb  ed,  bte  ben  meijreu  gelben  garbftojf 
enthalten,  benn  bie  Blätter  unb  ^Bürgeln  ftnb  armer  baran. 

2>er  Sau,  wie  er  im  Raubet  oorfemmt,  enthält  auger  feinem 
gelben  garbtfeff  (Puteolin)  eine  beträd)tlid)e  Wenge  einer  rotten  Sub' 
paiti,  er  färbt  ba^er  nietjt  blog  buref)  ba*  in  »fjm  enthaltene  Cttreolin, 
fonbem  gibt  an  bie  get  färbenben  Stoffe  aud)  nod)  bie  rot^e  Stibjtan$ 
ab/  unb  ed  erzeugt  fid)  von  berfelben  auf  Soften  Deo  C'uteoliiid  no$ 
mebr,  wenn  ber  3&auabfub  einige  3eit  bei  warmer  Temperatur  mit 
ber  8uft  in  iBerü^rung  ijt.  2>iefe  rotj>e  Subjtanj  ijt  ©erbfäure, 
bie  fid)  an  ber  Cuft  burd)  Sauerfloffabforption  färbt,  unb  bilbet  jene 
rdtf?licbe  Waffe ,  welche  dfyevreul  in  ber  2Bauabfod)itng  gefunben 
bat.  £>aö  burd)  Gfceoreul  rein  auogefd)iebene  ^igment,  welcfce*  er 
t'uteolin  nennt,  erföeint  in  iuei$eu  glittern  von  füjjlid)  leicht  bit* 
terem  9?ad)gefd)macf.  (Sd  ijt  flud)tig  unb  fublimirt  in  golbgelben  glit- 
tern ober  SRabedi,  bie  $  reiß  er  2uteotein  nennt. 

X>aö  Cuteolin  färbt  bte  mit  2l(aun  gebeizte  SBolIe  unb  Seibe 
roUfommen  unb  fdtfn,  mebr  ci fronen*  ale  orangegelb;  eben 
fo  aud)  bie  «aum  wolle.  Sttadj  (E&eoreul  färben  0,025  ©ran  tfuteo* 
lin  in  250  ©ran  SSBajfer  aufgeloft,  182  ©ran  mit  effigfaurer  %\)on* 
erbe  vorbereitetes  i&aumwollen&eug  bei  einer  geeigneten  Temperatur 
fd)ön  gelb,  mit  (fifenbeije  vorbereitetes  3eug  fd)ön  fdjwart  röt^licb 
l^rauu ;  ber  nid)t  gebeijte  T&eil  DeS  3euge6  färbt  ftd>  fdjmacb  gelb. 
SKerbeu  nodj  jwei  gleiche  3cugflötfe  in  bemfelben  <eabe  burebgenom^ 
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imn,  wirb  bad  Cefctere  mit  $um  S&eil  oerdnbertem  tfuteoltn  gefärbt 
erfcfjeinen. 

©aö  Puteolin  bilbet  mit  ©ajfer  eine  blafjgelbe  i'ofiing,  bie  mit 
Tttaun  gebeizter  ©eibe  unb  ©olle  eine  frfjöne  jonquillengelbe  garbe 
ertrjeilt.  (Ed  lojr  |td)  in  2Ufot)ol  unb  $tt)er  mit  gelber  garbe,  Idfjt  ftd) 
mit  ^aure  oerbinben,  unb  bilbet  mit  Äali  eine  golbgelbe  93erbinbung, 
bie  burd)  ben  ©auerjloff  ber  Cuft  allmalig  oeränbert  wirb. 

©urd)  3/4ftunbige$  fludfoefeen  be$  ©aud  erhalt  man  eine  gelbe, 
beim  93erbttnnen  mit  ©affer  grünlichgelbe  gliijfigfeit,  bie  burd) 
@aure  bläjfer,  burd)  Blfalien,  £od)fa!j  unb  ®almiaf  bunfler  gefärbt 
wirb.  3launauflöfung  bewirft  in  berfelben  einen  geringen  gelben  dlie* 
berfd)lag ,  fal&faured  3i"n0^u^  unb  ejfigfaurefl  Sölei  einen  reitfjlicr) 
gelben,  effigfaureo  Äupferornb  einen  fcrjmufcig  gelbbraunen,  unb  fd)»e« 
felfaured  (£ifen  einen  olioeiibraunen  SWieberfdjlag. 

©er  frifefo  bereitete  ©auabfub  erhalt  burd)  biefllfalien  ein  bunf* 
lereö  ©elb;  burd)  bie  Satire  unb  bie  fauren  &afje,  ben  ©einfrein 
uuD  Tflaun  j.  wirb  oie  garbe  bläjfer;  burd)  bad  fd)wefelfaure  (Eifen 
wirb  (ie  braun;  burd)  bad  fcfcwefelfaure  Äupfer  grunlid)  braun;  burcr) 
bie  3'nnauflcfungen  $ellgelb.  ©ie  ©äjfer,  welche  fdjwefelfauren  Äalf 
(®ppö)  enthalten,  machen  bie  garbe  bed  ©auabfubeS  bunfler. 

giir  ben  gärbegebraueto  muß  ber  ©auabfub  balb  oerwenfcet  wer- 
ben, weil  er  ficr;  burcr;  längere*  @te&en  $erfefct  unb  ocrfdjlicfcterf. 

»  » 

Tlnwenbung  in  ber  @  djafwol  lenfärberet. 

©er  Sau  beftyt  bie  gute  CJigenfdjaft,  baß,  wenn  fein  gelbe* 
^Pigment  mit  Alfalten  gufammen  fommt,  e*  fid)  nid)t  rottet,  welche*  bei 
Qklb£o($  unb  ben  mei|len  anbern  gelbfärbeuben  ^flanjenpigmenten 
liiert  ber  galt  ift ;  baburc^  befi&t  er  in  ber  ©djafmollenfärberei  feine* 
reinen  unoeränberten  ©elb*  wegen  &u  mehreren  garben  einen  entfdjie* 
Denen  93orgitg. 

£eim  garben  ber  ®cr)af wolle  unb  ber  frfjaf  wollene  n 
Oewebe  wirb  ber  frifdj  bereitete  ©auabfub  oerwenbet.  Um  ein 
90115  garte*,  reine*,  fdjone*  unb  bauerfcafte*  ©elb  auf  ©olle  ju  er* 
jeugen,  wirb  1  mit  2llaun  vorbereitete  ©olle  10  Minuten  lang 
in  100  $r)eite  ©affer  oon  nid)t  l)6t)er  a(*  64  ©rab  SReaumur  ©arme 
Qektaty,  worin  bie  auflödltdyen  83eflanbtt)eile  oon  nierjt  met)r  al*  Vi 
$&eil  ©au  enthalten  finb.  ©ie  mit  ©ajfer  entfd>wei§te  ©olle  erfd^eint 
tn  biefem  25abe  rein  citronengelb,  bie  burcr)  Walt  entfcrjweifjte 
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aBolle  erfcrjeint  hingegen  föwacfj  orangegelb.  2>ie  angegebene 
Temperatur  beim  gärben  barf  ni$t  ilberfcfjritten  werben ,  weit  fonft, 
wenn  man  ben  SBauabfub  mit  ber  SGBolle  lange  Pocken  läßt,  biefelbe 
flatt  einer  reinen  gelben  eine  röt^licfce  garbe  annimmt. 

90?it  Hlaun  vorbereitete  SBolle  gibt  mit  frifcrjem  SBauabfub  eine 
fd)äfcbare,  faltbare,  fd)6ne  unb  reine  gelbe  garbe.  SQBeinftein  jugefefct, 
erteilt  ber  garbe  einen  Stier)  ind  Orange ,  fo  wie  baS  mit  3innconu 
pofition  bargetfellte  SBaugelb,  bem  Sonnenlichte  weniger  a(d  bad  buref) 
21Iaun  bereitete  miberfte^t. 

Um  glocfwoUe  mit  SBau  gelb  &u  färben,  werben  100  $funb  ber* 
fefben  mit  20  3>funb  Hlaun  unb  5  <pfunb  SGBetnfletn  3  Stunben  lang 
angeforten ,  nad)  bem  flnfieben  5  btd  6  Tage  in  einen  Äeller  gelegt, 
Jernarf)  gut  gewafdjen,  unb  in  einem  21bfube  von  60  bi$  100  ^funb 
SGBau  gefärbt.  SBenn  man  bie  garbe  golbgelb  £aben  will/  fo  fejjt  man 
bem  «SBaubabe  fo^lcnfaured  Sflatron  ju. 

Um  «Solle  fe^öti  unb  bauerfcaft  w  au  gelb  flu  färben,  ftebet 
man  mit  V4  ?llaun  unb  '/„  gereinigten  SBeinjtein  auf  1  T&eil  SBotle 
an,  färbt  bann  in  einem  SBaubabe,  weld)eö  für  1  $>funb  Beug  am  3 
bid  4  $*funb  SSBatt  bereitet  worben.  (Selb  in  abweicr)enb  anbern  Tonen 
erhält  man  burefe  einen  geringen  3nfa£  *>on  2llfalien,  (Sifenvitriof, 
Sinnauflofung  :c.  jum  garbbabe. 

■ 

Um  in  Stücfen  $u  färben  werben  100  $funb  SBotlentucb  mit 
20  9>funb  ?Uaun  unb  6  7a  9>funb  SBeinftein  angefotten,  bann  wie  bie 
glocf  wolle  5  —  6  Tage  in  Äeller  gelegt,  ^eruaef}  mit  00 — 100  $>funb 
3Bau  grlb  gefärbt. 

Solibed  ©olbgelb,  ^ocr)oraniengeIb  unb  geuer« 
färbe  wirb  erhalten,  wenn  waugelb  gefärbte  SSBaare  in  einem 
Ärappbabe  mit  weniger  ober  me£r  Ärapp  gerottet  wirb.  Oeber* 
färbe,  wenn  bem  3Baubabe  etwad  2Ballnufjfc$atenabfub  ober  auc$ 
Äaminrufjabfub  jugefejjt  wirb. 

#d)te  olioen farbige  ?lbjtufungen,  wenn  SÖaugelb  gefärbte 
3euge  in  einem  me£r  ober  weniger  ftarfen  Sifenoitriolbabe  abgebunfelt 
ober  gebräunt  werben,  ober  aud)  wenn  ber  (gifenoitriot  bem  2tnfiebe= 
babe  in  geeignetem  93er£ältnij]e  jugefefct  wirb. 

©rüne  Olioen  färbe  (teilt  man  bar,  wenn  SdjafwoUentuct 
juerjl  bläulid)grau  gefärbt,  bann  gut  gewafcr)en  unb  in  einem  SBaU' 
babe  gefärbt  wirb,  bem  etwaö  Orunfpan  jugefefct  worben. 
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SKotfre  Olioenfarbe  wirb  auf  biefefbe  Seife,  mir  mit  bem 
tlntrrfd)iebe  bargejTellt,  baß  mau  flatt  eineö  ©au  ein  frfjwadjeö  gifer, 
Miv  SBaHniifwiirsd--  ober  Saünußfd)alfnf>ab  anwenbet,  je  nacheilt 
bie  ©djatttrung  geller  ober  bnnffer  fein  fou*. 

giir  ad) ted  ©riln  auf  Sou*e«$euge  gibt  man  juerff  einen 
Hauen  ©runb  in  ber  3nbigo«  ober  Saibfupe,  waföt  im  gfufi,  reu 
nigt  burd>  Salfen,  unb  (lebet  auf  bie  gewöhnliche  Seife  mit  »/4  f'^re^ 
©ewicfrtd  Waun  unb  «/l6  Setnfrein  fodjeub  an.  giir  Allere  ®d)atti» 
rungen  nimmt  man  im  <öer$ältni§  jum  tfnfieben  weniger  oon  biefeit 
®af$en.  3m  me$r  ober  minber  jrarfen  Saubabe  wirb  nun  eine  V» 
biö  3/4  @tunben  gefärbt,  je  nad?bem  bie  ®d>attirung  frärfer  ober 
fd^mäcfcer  fein  foll.  »ei  ben  bunflen  ®d>attirungen  erhalt  man  ba« 
»ab  foc&enb,  bei  ben  lichtem  nur  $eiß.  X)te  bunffen  ©djattirungrn 
färbt  man  Snerjr  in  bem  Söabe,  unb  läßt  bie  liefern  barauf  folgen, 
giir  gan  j  2>tinfelgrun  reicht  man  juni  2lbbunfefn  $ulefct  noc$  ein 
(Eam»eclMof$bab,  bem  etwad  (Jifenoitriof  jugefe^t  ifr. 

3u  Äo&f--  unb  9>apagaogrun  wirb  beim  änfieben  nur  bie 
£älfte  ober  ber  oierte  £&eil  ber  £al$e  oerwenbet,  aud>  nur  bie  Jpdlfre 
beä  Sau«  in  anwenbung  gebracht.  »ei  biefen  beiben  garben  lagt 
man  baö  »ab  nid>t  fod^en,  aud)  weift  man  mit  bem  3<uge  ntdjt  fo 
lange  in  bemfelben. 

(gibeeftfengrun  (Vert  dragon)  wirb  am  fööntfen  ersten, 
wenn  bie  Solle  juerft  im  Saubabe  gelb  gefärbt  wirb,  wobei  man 
bem  tfnftebebabe  mit  Wann  unb  S»intfeiu  etwa*  Sauabfub  $ufe&r. 
Snac&beut  bie  Solle  gefärbt  unb  gut  gewafdjen  ifr,  wirb  in  einer  3n* 
bigofiipe  bid  jur  Nuance  gebläut.  3m  @tüd?fdrben  hingegen  wirb  ju* 
er|l  ein  blauer  ©runb  gegeben,  unb  £emaa)  erfl  gelb  gefärbt. 

Hnwenbung  in  ber  Reiben färberet. 

3n  ber  ©eibenfär  berei  wirb  ber  Sau  für  reine*,  fäone* 
unb  gan$  bauer$afre$  ©elb  oerwenbet.  X)te  £eibe  ober  feibenen  ©toffe 
werben  juoor  mit  20  ^rocent  i^red  ©ewic^tö  edfe  nad)  bekannter 
2trt  burefc  Budfleben  gereinigt,  bann  alannt,  unb  nad>  bem  Wannen 
in  Sailer  oon  ber  nidjt  mit  ber^eibe  in  «erbinbung  getretenen  Älaun- 
baftö  befreit,  gur  ba$  gärben  bereitet  man  einen  Sauabfub  oon  $wei 
Zweiten  Sau  auf  einen  $£ert  eeibe,  inbem  man  beH  Sau  15—20 
Minuten  mit  Safler  gelinbe  fieben  läßt,  bie  glujfigfeit  burcfrCeinwanb 
fei>t  unb  fo  weit  abfu^t,  baß  man  bie  J?anb  uod>  barin  erleiben  fann. 
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3n  fofd>er  Temperatur  tandft  man  bie  @eibe  ein  unb  bemäntelt  fie  mit 
ben  Rauben  burcfo  Untren  fo  lange,  bi6  bie  garbe  ganj  glei^formig 
erfcfceint.  28ä£renb  biefer  Operation  läßt  mau  ben  im  Äejfel  jurürfge* 
Miebenen  SßBau  mit  frifcr)em  SSÖajf«  fodjen ,  $ie£t  bie  #älfte  be$  gär 
bebabeä  ab  unb  erfejjt  fie  burd)  eine  gleiche  Wenge  frifd)en  Saffer6. 
hierauf  nimmt  man  bie  ®eibe  bei  etwaö  me&r  SBärme  wie  ba$  erfle 
ÜKal  bura)  uub  lojt  wä^renb  biefer  3^^  etwad  9>ottafd)e  in  einem  tytilt 
beö  jweiten  S&abed  auf.  9J?an  nimmt  bie  0eibe  $eraud  unb  fe&t  m^r 
ober  weniger  einer  alfalifcr)en  ttuflöfang  &u ,  nad)  ber  @cr)attiruug, 
welche  man  $u  geben  wünfa)t,  ge£t  wieber  mit  feer®eibe  in  bad  $a& 
ein  unb  färbt  fo  fange,  bid  fie  gut  tft. 

SEBenn  man  ber  alfalifcr)en  3uf(öfung  etwafl  von  einem  Orleon« 
babe  jufrjjt,  werben  fdjdne  golbgelbe  unb  j  o  n  q  u  il  len gelbe 
2  d)ati innigen  ermatten. 

giir  hellgelbe  ^atttrungen  nimmt  man  jum  «Reinigen  ber 
®eibe  30  $>roceut  @eife,  unb  meiin  ba«  ©elb  eine  grünliche  Nuance 
£aben  foll,  fefct  man  beut  alfalifirten  gärbebabe  etwad  wenige*  blaue 
3nbigofüpeiiflüjfigfeit  $u ,  wofür  |idj  bie  alfaliföe  3i»»«ojrpbulfupe  am 
bejlen  eignet. 

Um  3>etbe  fowo^l  im  ro£en  aU  weißen  3ujlanbe  in  ben  uerfd)ü< 
benen  grünen  garbenab  jtufungen  bar$uftelfen ,  wirb  juerjl 
gelb  gefärbt  unb  bann  gebläut  gür@rün  wirb  bie^eibe  |larf  alaunt, 
nad^er  in  fliegeubem.  SEBajfer  oudgewafd)en,  unb  um  ein  $o£e*  GMb 
auf jufe^en,  bem  Sßaubabe  oon  3*it  $u  3eit  immer  wieber  f rifd)e  2San* 
abfocfeung  *ugefe$t  unb  bie  Seibe  barin  fo  lange  gebabet,  bid  bad©e(b 
tuteufio  genug  t(t,  wouad)  wieber  rein  gewaföeu  unb  btircfc  gärten  in 
ber  3"bigofüpe  bie  grüne  garbe  JergefleUt  wirb. 

SBenn  man  bem  SEBaubabe  balb  <Eampecf)e(x>($,  balb  93ifet$olj' 
balb  Orleauabfub  $ufefct,  werben  oerfdjiebene  $6ne  oon  ©riin  erzeugt. 
Äpfel*  unb  delabongrün  erforbern  ein  fejr  feid?te£  ©elb,  bo^r 
man  biefegarben  lieber  in  einem  fdjon  gebrauchten  oerfctywädjjten  $a&« 
gelb  färlt  unb  nachher  bläut. 

gür  ©  ä  n  f  e  f  o  t  f)  g  r  ü  n  wirb  bie  ®eibe  jtioor  ^ellblau  gefärbt/ 
lud)  bem  SMaufärben  in  £eiße*  ©ajfer  gebraut,  in  glufjwailer  gut 
auögewafcfoen  unb  nod)  feucht  im  Orleanbabe  auögefärbf. 

gur  grünliche  Olioenfarbe  wirb  bie  eeibe  \taxt  alaunt, 
in  glufjwaffer  audgewafcfyen  unb  fjernad)  in  ein  jlarfeä  SÖaubab  g<' 
bracht.  SBenn  ber  garbjtoff  in  bem  $abe  autogen  ijt,  nimmt  «an 
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bie  @etbe  $eraud,  unb  fe&t  bem  ©abe  (Eampecfcefcotjabfub  $U/  bringt 
bie  @eibe  wieber  ^ineinf  entjie$t  ben  garb(lojf#  nimmt  bie  @eibe  wie* 
ber  fceraud  unb  gibt  etwad  9>ottafd)enlaiige  $u.  9tf  an  babet  fte  je&t 
wieber  in  bem  tfiquibum  fo  lange/  bid  bie  ©djattirung  erreicht  ijt. 
Sur  Oliven  färbe  ind  9vötblid)e  flecken  b  wirb  bem  legten 
SÖaubabe  gifetbolj*  unb  <£amped)ej>oIjübfub  mit  etwad  $ottafd>eu* 
lauge  iugefe£t.  gür  nod)  anbere  O(ioenfd}attirungen  wenbet  man  bloß 
ben  einen  ober  ben  anbern  biefer  ?tbfube  an. 

giir  flgurirte,  fdjwarj  unb  rotfc  gebruefte  Vetren  fcafdjentüdKr, 
a  la  Foulard,  bietet  ber  Sau  für  bie  £>ärftellung  dd)t  farbig  er 
gelber  ©runbfarbe  ein  gang  oortrefflidjed  garbmaterial  bar.  £ie  im 
Ärappbabe  fcfjwarj  unb  rdt&gefdrbten  goularbtüdjel  werben  /  weiin 
ber  weife  ©runb  gereinigt  unb  gut  abgeflärt  i\t,  mit  einer  8  ©rab 
flarfen  efltgfauren  t^onerbe,  ber  (?)  (ei  deform  ig  feit  ber  garbe  wegen/ 
b r  et  mal  Jinter  einanber  mitteilt  ber  ©runbtrmafd)ine  geflößt.  SOtan 
gibt  bei  ben  erften  beiben  totalen  nur  leiste,  bei  bem  brittert  $ur<fc* 
lajfm  burd>  bie  (Eplinber  hingegen  fiarfe  $refflon ,  $än$t  bie  Saar* 
gum  ?lbtrocfntn  auf/  nimmt  fte  nad)  einigen  Sagen  fangen  burefc  ein 
50  ©rab  £eifjeö  Äleienbab/  reinigt  im  gluß  unb  färbt  $ule£t  im 
Saubabe  gelb. 

gür  12@tucfe  6/4  breite  Sdafe>  bad  $tücf  (#acf)  ju  1  tütyl, 
werben  28  <pfunb  bed  beften  jartjleugeligen  Saud  in  einen  Äeffel  ge* 
braeftt,  mit  Brettern  unb  Steinen  befdjwert/  barhit  er  unter  ber  glüf* 
figfeic  ermatten  bleibt,  £en  Äfflei  füllt  man  mit  Sajfer  bid  auf  4  3olI 
über  bem  Sau  jte&enb  an,  fefrt  4  Zotty  <pcttafcf)e  frinju,  fod)t  */4  bid 
eine  ®tunbe,  unb  erfefct  bie  verbündete  glüjfigfeit  burdj>  frifct)eö  Saf* 
fer.  Ütad)  bem  3brod)en  wirb  ber  Sau  auf  Satten  über  ben  5tefl>l 
gehoben  unb  mit  Sojfer  bie  n»4  an^dngenbe  garbflüjfigfeit  in  ben 
3b(ub  jurücfiaufenb  abgefpült. 

Kon  bufem  äbfube  werben  12  90?a(l  mit  24  Stftafl  fdlfem  glujs* 
waffer  in  ein  ©efdß  gegeben  unb  auf  32  ©rab  SKeaumur  Särme  ge* 
fteüt.  9J?an  bringt  nun  ein  &tucf  Saare  hinein,  jie^t  ed  5  bid  6  SD?i» 
nuten  lang  barin  ^erum,  unb  bringt  ed  von  ba  in  ein  gtffjered  ©efdß, 
worin  ed  in  frifdpr  Sauflüjfigfeit  bei  40  ©rab  Sarme  fo  lange  fyiiu 
ttnb  wieberge&af» elt  wirb ,  ald  ed  noefe  garbe  aufnimmt.  Sftit  ben 
übrigen  ©tücfen  wirb  auf  biefelbe  Seife  verfahren.  Senn  na*  biefer 
Wet^obe  alle  l2  0tücfe  oorgefdrbt  flnb/  werben  fte  an  einanber  gehef- 
tet in  einem  warmen  Sajfrrbabo  bem  auf  SOiOtafi  S<fffer  2—4  ^ort) 
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fdjwefelfaure*  Äupfrr  &ugefe£t  wirb/  einige  S0?ale  h'n-  unb  wieberge* 
r)afpelt  unb  im  glujfe  gut  gewafctyen.  3efjt  wirb  bie  übrig  gebliebene 
SEBauflüffigfeit  in  ba$  größere  ©rfä0  mit  £afpel  oerfehen  gebracht, 
mit  ben  12  ©tücfen  bei  45  ©rab  Dteaumur  SBärme  eingefahren  unb 
in  fleigenber  Temperatur  bid  55  ©rab  fo  lange  Jin-  unb  ivieberge^ 
fpelt,  bi6  bie  gelbe  garbe  in  ihrem  vollem  ©lang  erfdjeint.  9?aa)  bie-- 
fer  Operation  wirb  im  glujfe  g11*  gewafcrjen  f  auögewunben  unb  abge* 
trocf  net.  (£d  wirb  nad)  biefem  Verfahren  einefcfeöne,  glän^enbe  gelbe 
©runbfarbe  erhalten ,  bie  burrf)  fein  anderes  befannted  $fIanj«W 
ment  eben  fo  lieblich  unb  bauerhaft  bargeflellt  werben  fann. 

ttnweubung  in  ber  feanntivoUen*  unb  Cel nenbrutf* 

unb  gdrbefunfh 

Obgleich)  in  ber  neuern  3eit  bie  Ouercitronrinbe  ben  2Bau  in 
unferen  £rucf*  unb  Färbereien  in  vielen  gdden  für  bte  X)arfreOung  ber 
©elben,  Olioeir»,  Orange-/  Gauel*,  Mahagoni'  unb  Ghocolabenfarbeu 
f«jt  gan$  »erbrängt  hat/  bietet  ber  SBau  niefttd  beflo  weniger  ein  gan^ 
vortrefflich  Sßl\Xtt\  an  bie  £anb/  »egetabilifctjen  gaferjloffen,  »ie 
83aumwo(le,  Ceinen,  Steffel  ic.  frt)r  fcfjöne  unb  gugleid)  bauerhafte 
garben  ju  erlheilen  /  welche  ber  Cuft  unb  bem  Cidjte  auögefefct  ftd) 
burct)  größere  X>auer^aftigfeit  oor  benen  ber  Ouercitronrinbe  ooriheil- 
$aft  aud$eid)ncii,  baher  er  auct)  für  manche  gabrifate  flete"  empfehlen«* 
wert$  bleiben  wirb. 

Um  83  a  u  m  w  o  1 1  en  g  a  r  n  oerfctjiebene  ©cfoattinmgrn  von  daV 
tem  ©efb  $u  geben/  muffen  bie  (Barne  jnoor  mit  $hcr,*ri>«*flf'0  wr' 
bereitet  werben/  wofür  fict)  bie  etfigfaure  $hon*rk*  »orjugäweife  eignet. 
3*  nacfybem  man  bunflere  ober  gellere  Nuancen  $tt  erhalten  wüufaV/ 
wirb  in  lOgrdbige  ejfigfaure  ^hanerbe  mit  6,  8,  12,  16  btd  20  feilen 
2Bajfergefct)wdct)t/  in  welchem  tfiquibum  bie©arnc  gebeizt  unb  nadjgc« 
r)rnb$  im  SEBaubabe  gelb  gefärbt  werben  gär  1  «pfunb  Baumwolle  ren- 
net man  I»/4  biö  l3/4  ^funb  SKaii,  unb  e*  fleht  auf  biefe  ©eife  in  ber 
SSBiUfur  M  gärberä,  jebe  ju  wünfdjenbe  Mjiufung  ber  gelben  garbe 
beroor&ubringen.  Um  &aumwoUengarn  e  i  t  r  o  n  e  n  g  e  l  b  ju  erhalten/ 
wenbet  man  nur  einen  f(etneii^^eit  SBau  aii/  unb  fifct  bemgärbebabe  gawj 
wenig  Äupferfalj  ju,  wofür  fld>  ©rünfpan  ober  falpeterfaure*  Äupfer 
am  beflen  eignet,  gür  ©olbgelb  werben  bie  ©arne  in  einer  5  bi0  6 
©rab  frarfen  effigfanren  ^^ouerbe  gebeizt/  nachher  forgfdltig  abge* 
trocfnet/  gut  auflgewafcV  n ,  bann  in  einem  frarfen  SßBaubabe,  bent 
ehvad  wenig  £obalauge  unb  Äupferfalj  jugefejjt  wirb,  gefärbt. 
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€in  fcfeottfd  aber  dußer(t  flüefttigea  ©elb  wirb  $iri  unb  wie* 
ber  nocr)  »on  einigen  ©arnfdrbern  auf  nad}(re&enbe  SSBeife  gefdrbt.  (£a 
werben  filr  b^ea  bunffea  ©elb  2'/a  Steife  SSBau  f ilr  einen  $£etl  ©am 
mit  SBajfer  auagefoctjt  /  bem  SBaubabe  etwaa  ©rüufpan  $ugegeben 
unb  bie  unvorbereitete  Sßaare  fo  lange  in  bem  S5aoe  erhalten, 
bia  fie  eine  gang  gfeidtfornfige  $arbe  angenommen  $dt. 

Sflad)  bem  Sdrben  werben  bie  ©ante  15  bia  20  Limiten  lang 
in  ein  warmeä  Sßajfer  eingelegt/  in  welchem  etwas  @oba  aufgelöft 
ijr,  $erna$  auagerungen  unb  getrocfnet.  (Sin  fofcfjea  $3erfa$ren  un» 
acbtgefdrbted  ©am  ju  probüjiren  foltte  mdn  Öolibitdt  falber  gan§ 
aufgeben. 

3«  ber  Kattun«  unb  £  e  i  n  e  n  b  r  u  cf  e r  e  i  wirb  für  bad  gdrs 
ben  bad  2Baubab  bergejtalt  bereitet/  baß  mdn  ben  SBau  fo  fange  aua» 
tod)t,  bid  bad  3>igment  ootffommen  ausgesogen  iff/  wonach  bie  @ten« 
gel  herausgenommen  unb  bad  Söab  für  baa  Sdrben  mit  Stufhünfler 
auf  55  ©rab  fteaumur  SBärme  geftetft  wirb.  9ftan  fe£t  bemfefbeti/ 
um  bie  ©erbfdure  $u  binbeii ,  für  gelbe  garben  etwad  Peimauflofuna;/ 
Uttb  für  ©elbgrunb  mit  weißen  S>9i"en  nad^er  etwaa  2Bei&enf(eie  $it, 
woburd)  baa  (Einklagen  bea  ^igmenta  in  ben  weisen  Stellen  »errat* 
gert  wirb.  9!)?it  ber  2Baare  gefct  man  bei  55  ©rab  in  baa  ®db  ein/ 
unb  fdrbt  3/4  bia  i  Stuube  in  fteigenber  SBdrme  bia  jum  @ub. 

Sad  «Ber^dftnig  bea  SSaua  beim  Sdrben  gegen  auercitronrirtbe 
fdnh  immer  gu  4  bia  4  7*  Reifen  bea  beften  S&aua  gegen  i  S£eit 
Ouercttrenrinbe  in  21nfd)fag  genommen  werben. 

Urrt  baumwollene  ©ewebe  uniwaugelb  ju  färben /  grunbirt 
man  bie  Sßuare  mit  8  ©rab  SBaume  ftarfer  effigfaurer  %  Jonerbe  unb 
bejanfcelt  fte  im  übrigen  ganj  na$  berfelben  SSBeife,  bie  bei  uniquerci» 
frongelber  Saare  angegeben  ifl. 

Oranten gelbe  Hbjtufungen  bia  in  r)Ocr;Orarfge  überge* 
$e«b,  werben  erfl  im  SBaubabc  gelb  gefärbt/  nacr^er  im  Ärappbabe 
gerötet* 

Sßei  be"rt  oerfdjtebenen  Dfioenabflufungen  werben  biefel* 
ben  ^rucfV  ober  3roprdgntrungabafert  wie  beim  Sdrben  mit  ber  &uer* 
citronrmbe  oerwenbet.  &ie  garben  erteilten  alle  me^r  ind  ©rün* 
I  i  d)  e  überge^enb  /  »'la  bie  burdj  baa  Ouercitronpigment  erhaltenen. 
£ie  mit  (£ifenbet$e  vorbereiteten  Stoffe  nehmen  in  frifdjem  3Bauab* 
fube  ein  fatterea  0lioe  an,  afd  bie  mit  bem  auagefcrjiebenen  reinen 
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Üuteofin  gefärbten,  meiere  SßBirfuug  ber  ©erbfdure  im  SSBatiobfubc  bei* 
Siimeflen  ifi. 

tlni-SBauolfoenboben  er&dlt  man  auch,  wenn  waugelb  gefärbte 
SSBaare  in  einem  SSBafierbabe  bem  wenig  falpeterfaureö  (Elfen  $ugefe|t 
burä)gebafpelt  wirb. 

£ie  oerfdrebenartigen  (Eanef,*  9Ra$agont-  tinb  (ErjocofO' 
beii*?lbjtiifungen  werben  bnrd)  Stötten  ber  Dlioenfarben  im  &rappbatt 
Jeroorgebracht. 

giir  graue  2lbjtufungen  werben  bie  bei  ben  Cuercitronfarben 
obgefcanbelten  (Sifenbeijen  »erwenbet,  auch  babei  gan$  nach  berfelben 
Seife  manipulirt. 

SBei  allen  biefen  9ttifchung$farben  werben  in  ben  meijten  Sailen 
gan$  biefelben  SWanipulationöttorfchriften  unb  3ufammenfe£ungen  ber 
SSafen  beobachtet,  bie  beim  Sdrben  mit  ber  Cuercitronrinbe  angegtb  n 
ftnb.  2>ie  Saufarben  unterfcheicen  ftdjj  von  ben  Ouercitronfarben 
burd)  eigentümliche  Nuance«  «öerdnberung  unb  größere  »eftdnbigfeit 
gegen  eicht  unb  Cuft,  weil  baä  ?uteoltn  Die  (Eigenfcrjaft  beft(jr,  ber 
»egetabilifchen  Safer/  mit  ben  »erfefoiebenen  ifcafen  in  93erbinbung  ge- 
bracht, feilere  garben  al$  baö  Quercitrin  ju  erteilen. 

gur  bie  fogenannten  St nbruef  färben  r)at  man  fi<fc  in  ber 
3eugbrucferei  bed  Sau*  $um  (Einfdrben  berfelben  meijt  ganj  begeben, 
unb  biefeS  aud  leicht  begreiflichem  ©runbe,  einmal,  weil  (ich  baö  ^ig: 
ment  bed  Saud  beim  gdrben  oiel  jldrfer  unb  fejter  in  bem  weißen 
©runb  abfejjt,  baö  anbere  weit  wichtigere  Sföal,  weil  mehrere 
ärappfarben,  j.  bellrotbe,  oioletre  unb  lilafarben,  im  SGBaubabe 
garbftoff  anheben  unb  baburch  in  it)rem  eigentümlichen  garbengtanj 
eine  Störung  erleiben,  gür  Dergleichen  örtlich  eiirsnfdrbenbe  garben 
bebient  man  (ich  auöfchlteßlid)  ber  Cuercitronrinbe  mit  größerem  93or* 
t^eil  unb  weit  me^r  ®icher$ett.  Sine  *u6na£me  Neroon  macht  nur 
bad  ©elb  für  ^elabon-  unb  Waigrun  in  bunfelblaugefdrbter  Äüpen- 
waare,  welche«  im  Saubabe  gefärbt,  unb  nachher  burch  ejfigfaure 
Snbigoauflöfung  in  ©rtin  umgewanbelt  wirb. 

35ei  jUüor  guter  SEBei^bleicije  ftnbet  übrigenä  ba$  <5  in  fernlagen  in 
ben  weißen  ©runb  beim  SBaufdrben  weniger  reichlich  ftart,  unb  man 
fann  bergleichen  gefärbte  SBaare  leicht  baburch  reinigen,  baß  man  fte 
in  einem  55  ©rab  Steaumur  Reißen  Äleienbabe  paffirt,  nachher  jwei, 
h6ch(tend  brei  fachte  auf  bie  SMeichwiefe  auelegt,  unb  fo  lange  liegen 
laßt,  bio  bie  @onn*  anfangt  warm  barauf&u  wirfen,  woburch  ein 
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flareö  abger)ellteö  SBeifi  erfrrjeint.  3n  ben  Sommermonaten  oermribet 
man  bie  £eifjen  @onnenftra£fen  moglid)jr.  ÜRan  legt  Die  SBaare  ge* 
wo^nlid)  gegen  21benb  auf,  nimmt  fie  ben  anbern  borgen,  wenn  bie 
§onne  anfängt  $u  ivirfeti r  weg,  fegt  Ttbenbd  lieber  auf,  unb  fä(>rt 
bamit  fo  fange  fort,  bid  ber  3wecf  ganj  erreicht  ijr. 

Sur  etneti  lebhaft  glän$enben  mai*  ober  fefatongrünen  ©runb 
ijl  fca$  3Baugc(b  bem  Ouercitrongefb  unbebingt  i>or$ujie£en ,  weit  baö 
C^tere  burd>  bte  fuure  3nbigoaufIöfung  felbjt  bei  ber  größten  93or* 
fid)t  im  3Raiiiputiren  (eiefct  angegriffen,  unb  babtird)  meijrenö  nur  ein 
matte*  bläulicfjed  ©rün  $um  93orfcf)ein  fommt.  Um  biefem  Übel  ju  be- 
gegnen, fann  man  jebod)  auefc  2Bau  unb  Quercitronrinbe  mitfainmen 
beim  ©elbfdrben  uerweuben ,  wobei  folgenbergeflalt  »erfahren  wirb. 

£ie  SSBaare  brueft  ober  imprdgnin  itiuti  mit  8  ©rab  flarfer  ejTig-- 
faurer  $£onerbe,  troefnet  fie  ab,  reinigt  nact)  einigen  Sagen  bur$ 
äuöwäjfern  im  gtufi-  ober  Durchnehmen  in  einem  50  ©rab  iHeaumur 
Reißen  SBajferbabe,  bem  etwad  Äreibe  unb  .tteie  jugefejjt  worbeu,  uub 
fdrbi  6  ®tücfe  V4  breite  60  Liener  (Süen  lange  2Baare  in  einem  Sau« 
bafce  au6  24  ^funb  2Bau,  weldjed  mit  gdißwajfer  auf  50  ©rab  9?. 
SBdrme  gepeilt,  unb  bemfelben  6  »Pfunb  Ctuercitronrinbe  mit  3  Cot£ 
aiifgeldflent  Peim  gereicht  werben ,  mär;renb  s/#  ^d  *  ©tunbe  iu  jtei- 
genber  Temperatur  bid  $ur  &ieb(>i{)e  gelb. 

SJor^ugeweife  wirb  ber  Sau  4 um  ©elbfärben  fd)war$-  unb  rotfj* 
a/bruefter  leinener  ®acftüd)er  im  goutarb  -  ©efebmaef  oerwenber, 
wobei  al$  95inbemittel  für  bad  Cuteolin  8  ©rab  Oarfe  ejfigfaure  $bon» 
erbe  erforberlicf)  fmb,  mit  welker  bie  Ceinenwaare  zweimal  mittel  jt 
oer  ©runbirmafcr)ine  imprägnirt,  bann  abgetrocknet  unb  nact)  einigen 
Sagen  in  einem  Reißen  S^afferbabe,  bem  Äreibe  uub  Stiele  $ugefe$t 
worben,  gereinigt,  uub  nad^er  im  ftarfen  SBaubabe  fatt  gelbge- 
färbt werben. 

Tiufjer  ben  $ier  angeführten  SBafen  bad  Pigment  bed  Saud  ju 
entwickeln  uub  mit  ber  oegetabilifdjen  gafer  hü  befejtigen,  oerbienen 
npd)  erwähnt  ju  werben,  bie  ejfigfaure  T^onerbe  mit  bem  ^unbertjlen 
£bei(e  falpeterfaurem ,  fal^faurem  ober  ejfigfaurem  Tupfer,  moburefy 
eine  ine  ©rundete  nuancirenbe  gelbe  garbe  erhielt  wirb;  baö 
fctjwefel-,  falj«  unb  ejfigfaure  Mangan  mit  bem  10.  Steile  effigfaurer 
l&onerbe  für  cigentrjümitd}  r)  eil  gelbe  ^rfjatrirung ,  unb  biefelben 
Wanganoerbinbungcn  mit  einer  geringen  üttenge  (Sifenauflöfung  für 
'igent^ümlic^  graue  Nuancen.  Surcfc  einen  3«fa&  von  3i«naufl6* 
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fungen  jur  effigfauren  $$onerbe  werben  ebenfalld  fcfcöne  gelbe  garben 
mit  Dem  ?uteolin  erzeugt,  bie  aber  weniger  Dauerhaft  a(6  mit  &£on* 
erbebaftö  allein  ftnbr 

Dem  Sarbftoff  ber  SEBauvflanje  ndtjern  fic&  tyrer  9?atur  naa? 
öucf)  viele  anbere  ^flanjeu,  von  welchen  folgenbe  tyreft  gelben  ^ig* 
mentd  wegen  öfter*  9f ufcanwenbung  in  ber  gdrbefunfl  ftnben,  al$ : 

A.  |üie  Sparte. 

Die  @ d) a r t e  (Serratula  tinctoria) ,  au$  Jdrberfdjarte* 
fraut,  gdrbefdgef rqut  unb  gdrbebiftel  genannt,  ifl  eine 
perennirenbe  $  flau  je,  welche  in  Deutfd)(anb  wilb  wäcfyft,  $in  unb  wie* 
ber  aud)  mit  gleiß  gebaut  wirb.  Der  Stengel  ij!  gejlreift  unb  erreicht 
eine  £ö£e  von  3  Sd)u$.  Die  9Hlan$e  blü$t  im  3u(i  unb  Äugujl, 
tragt  jufammengefe&te  ftlumen,  bie  einen  bolbenartigen  ®trau§ 
bilben  unb  jji,  wenn  fte  in  volffommener  fclütfce  fte£t,  für  bie 
(Ernte  rejf. 

Die  @>cr)arte  wdd)jl  vor$üglicfy  in  $£üringen$  $Ö  albern,  befon* 
berö  bei  Hrnftabt,  2Balterd£aufen  unb  bem  Cqngulafcfcen  Jpolje,  brei 
©tunbeu  vom  Cangenfaljai  ferner  auf  ben  SEBiefen  ju  JJerbeMeben, 
©ebefee,  3Öanber$leben,  Haßleben  tjnb  langft  ber  SEBiefen  ber  Unftrut. 
3n  Deutfcblanb  wirb  fte  allein  in  $$üringen0  gluren  forgfdltig  ge* 
baut,  tvo/  wenn  bie  (Srnte  erträglich  auöfdllt,  ber  getrocfnete  (Eenrner 
niajf  über  VA  bi$  2  $£aler  ju  flehen  fomntf» 

gfi  gibt  jwei  Spielarten,  bje  gelb«  unb  bie  blaublu&enbe  Sparte, 
ßrflere  wdc&fl  meitrent&eild  an  feuchten  unb  bunflen  prten  im  ©e» 
WlU  tvfyt  dfI°f  StHumen  unb  wirb  nur  jutoeilen  jn  ber  #anbfdrberei 
ffir  grobe  Peinwanb  verwenbet.  Die  eigentliche  auc$  inj  Jjanbel  vor* 
fommenbe  gdrbefcfcarte  ifl  bie  blaue  3Mutuentragenbe,  unb  je  bün* 
ner  i$re  Stengel  finb,  um  fo  ergiebiger  ifl  bafl  ge|bc  Pigment  (Serra- 
tulin)  in  tynen  vor^auben. 

Die  blaue  Scharte  wirb  in  ber  SBolIen *,  Seinen*  unb  ftaiiiu* 
wollenfdrberei  verwenbet,  wo  fte  wie  ber  38au  jum  Sdrben  au6ge£od)t 
auch  in  ber  übrigen  33e£anblung  biefelben  Manipulationen  flatt 
jinben,  woburch  eben  fo  bauer^afte  garben  al$  mit  SGBau  erhal- 
ten werben. 

3n  ber  Scr)afwollenfdrberei  $aben,  e§e  bie  SGBaufultur 
in  Deutfcblanb  (Eingang  gefunben,  feiern  Horner  unb  ®$effer 
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jie  al6  riu  guted  gefbfdrbenbeö  Wittel  empfohlen.  (Erjlerer  gab  ber 
2Baare  eine  Vorbereitung  burd)  aiaun  unb  fdjwefelfaure  Äalferbe; 
@ Keffer  hingegen  lief  bie  Solle  mit  Waun  unb  7„$$eil  Sein* 
ßem  vorbereiten/  unb  fanb,  baf;  bie  garbe  fd)öner  unb  intenfioer  auf- 
falle, wenn  "man  ber  Saare  eine  $Öei$e  von  Seinjtein  unb  Vio  fftlpc* 
terfaure  3i»uaufI6fung  gab. 

Spater  würbe  bie  Solle  in  ber  ®cf>afwolleufdrberri  eben  fo  oor* 
bereitet  wie  für  bie  Saufdrberei,  mobil rd)  eine  eben  fo  batter^afte  gelbe 
garbe  erhalten  wirb ,  bie  aber  fteto  einen  &d>ein  ind  ©rünlidje  jeigt. 

Die  Dlioenfarben,  mitteltf  ^cfcarte  g* färbt ,  finb  benen  bed 
Saud  in  allen  (Stgenfdjaften  ganj  g(ei$.  Habere  garben  laffen  ficr) 
wie  bie  mit  Sau  barfreUen. 

3n  ber  Üeinen*  unb  &aumwo((en(tanbfärberet 
würbe  bie  blaue  ®cf>arte  fdjpu  früher  $um  garben  »erwenbet,  oOeiit 
in  ber  Äattunbrucferei  war  id)  ber  (£rjle,  ber  fie  jur  3*«t  ber  Gonti* 
uentalfperre  für  örtlid)ed  (Sinfdrben  alö  Surrogat  für  ben  Sau  ein* 
führte,  unb  im  3a£re  18X6  eine  ?lb^anbfnng  barüber  im  jweifen 
23a übe  beö  $  in  gl  er'fcfyen  neuen  ^ournatd  für  bie  Snbieunen*  unb 
$aumwotlenbrucferei  nieberlegte. 

93eim  garben  ließ  id)  bie  @cr)arte  wie  ben  Sau  abfodjeu,  unb 
färbte  in  bem  tfbfube,  bei  30  ©rab  Steaumur  Sdrme  aufangenb  bid 
natye  jur  &ub$i{K,  wobei  id)  gefunben,  baß  bie  gebrueften  unb  im» 
prdgnirten  ^aunnvolljenge  baö  ^igmeut  ber  2>d)nrte  fdjnelJer  alö  bie 
beö  Souö  anzogen,  inbem  bie  garben  nacr)  mehreren  39?alen  Jpin*  unb 
SÖieberj)  afpein  in  bem  warmen  v35abe  fdjon  t>  oll  fo  muten  gefdttigt  erfcfjei* 
nen,  unb  nur  jur  größeren  &efeftigung  berfelben  eine  fytytre  Sempe-- 
ratur  gegeben  würbe;  ed  jeigte  ftd)  aua),  baß  ba$  <pigmeut  ber 
@d)arte  ben  weißen  ©runb  weuiger  alö  ber  Sau  trübt. 

fcet  aüen  baumwollenen  Drucf fabrifaten ,  bie  id)  mit  ©Charte 
fdrbte,  würben  biefelben  »afen  ($et&en),  wie  $ur  Saufdrberei,  in 
ftnwenbung  gebracht.  Um  ein  ^eitered  unb  fdjöneö  ©elb  mit  ber 
effigfauren  $f)onert>e  $u  erhallen ,  fe(jte  id)  bem  ftbfube  oon  20  $>funb 
®djarte  beim  gdrben  8  2ot$  in  Safler  gelojlen  ?eim  $u,  unb  ließ 
nid)t  £6&er  alß  biö  55  ©rab  jKeaumur  färben. 

fceim  (Sinfdrbeu  ber  olioen  unb  grauen  Hbftufungen ,  fo 
wie  aud?  bei  ben  Stöifdjungäfarben  burd)  3?St(>en  mit  Ärapp*,  ger* 
nambuf<  ober  fHot^ol^  ober  and)  aubere  SRuanctrungrn  ber  garben 
bur<$  ©aliud,  Änoppern,  @umad;,  S&irfen»,  (Erlen-,  giften*  unb 
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ßicfcenrinbe  würbe  bie  geimauflöfung  weggelaffen/  unb  in  ben  mev 
ften  gdUtn  «ine  r)6bere  Temperatur  beim  Sdrben  gegeben,  bie  jebocb 
nie  80  ©rab  «Keaumur  erreichte. 

©ie  O  i  i  o  e  n-,  &  r  o  n  c  e-  unb  (E  b  o  c  o  I  a  b  e  n  t o  u  e  mit  ©crjarre 
gefärbt,  getanen  fict)  befonber*  burct)  Sntenfttdt  unb  ?ebr)aftig' 
feit  au6f 

ß.  Per  färbenbc  «in/t. 

©er  fdrbenbe  ©  i  n  fr  (Qcnista  linetoria),  au$  3  d  r  b  e  r  g  i  n  fr, 
gemeiner  ©infl,  gdrberf  rati  t,  ©ilbfraut  unb  Jpafen* 
fa)mucf  genannt/  ijt  eine  s)>flan$e,  wefebe  in  allen  ©egenben  ©eutfctV 
lauDd  wiTb  waebfenb  angetroffen  wirb.  @ie  wo^nt  am  Üebfren  in 
SSBdlbeni/  auf  unurbaren  fanoigeu  gHtren,  unb  jwar  in  manchen 
©egenben  fa  bduftg/  baß  it)re  alljiiftarfe  <8ermer)rung  ber  tfanb* 
wirt^febaft  nid)t  feiten  ba  febabüct)  wirb/  wo  man  bie  $flan$e  nict)t 
in  ber  gärberet  benujjr, 

©er  fdrbenbe  ©injl  entr)4It  ein  gelbed  Pigment  (Genistin), 
welct)e$  in  feiner  Ofatur  unb  änwenbung  bem  SEBau  unb  ber  Gebarte 
&ur  eeite  gefietlt  werben  fann.  ©owojl  bie  ©tengel  alö  bie  Blatter 
unb  bie  Blumen  bienen  juni  Sdrben. 

©ad  (Einfammeln  biefer  3drbepffan$e  gefefciebt  $ur  3eit  i&ret 
oonfammenen  £Hütt)e;  man  febneibet  fte  bann  ein  paar  3oU  über  ber 
(Srbe  ab/  troefnet  fie  wie  ben  SÖBau  ober  bie  ©cbarte  auf  einem  fuftt» 
gen  £oben  ooer  im  Debatten/  winDet  fte  in  i&ünbel  unb  bringt  fte 
fo  tum  SOerfauf. 

3m  3abre  1811  ließ  ict)  für  ben  ©ebrauef)  olioen*  unb  mißfarbi« 
ger  Sfc  oben färben  mit  weißem  (Snleoagebrucf  burd)  arme  SEBeiber  in 
Der  9tfdr)e  bed  Ortd  gegen  30  Zentner  biefed  gdrbefrautö  einfammeln, 
welche  icb  ftatt  ©au  unb  ®cr)arte  ber  SBor)lfei|&eit  wegen  ium  Sdrben 
oerwenbete.  $d>  fanb  für  ben  ©ebraueb  im  Serben  5  ©ewicfctdtbeüe 
getrockneten  ©inf*,  4  feilen  ®d)arte  entfpreebenb.  Über  bie  Rennt* 
jung  befiel  ben  in  ber  Sdrbefunft  febrieb  icb  eine  2(bbanb(ung ,  bie  im 
3dt)re  1817  in  ©ingler'd  neuem  Journal  für  bie  Snbiennen*  ober 
Sbaumwollenbrucferei  erfebienen  ifr. 

©er  gefdttigte  2(bfub  beä  fdrbenben  ©infr  beft&t  eine  braungelbe 
Sarbe,  eigentrjümftcben  ©erud)  unb  bitter(ict)  $ufammen$ier)enben  ©?• 
fd>macf.  #?it  met)r  SGBajJer  oerbünnt  dnbert  fict)  bie  Sarbe  in  3Maßge(b 
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um.  dt  erfeibet,  wie  ber  SBau  unb  ©charteabfub,  baTb  eine  nachthei» 
lige  «Qeränberung,  unb  muj  ba£er  jtetd  frifch  i«m  gdrben  oerwen-- 
©et  werben. 

£ie  chemifchen  tfgentien  bewirfen  mit  bem  Hbfube  folgenbe  Sr* 
fct)einungen : 

2>er  Mann  unb  bie  fafj»  ttnb  falpeterfaure  $^onerbe  oerurfacben 
eine  Trübung,  tinb  eö  bilbet  fich  nad)  langem  Stehen  ein  gelber  Sflie* 
berfcblag,  ohne  baß  (ich  jetocf)  bie  glüjfigfeit  ganj  aufbellt;  Äaliauf* 
lofung  hinjugefefct,  färbt  ben  Sflieberfcblag  citronengelb;  bie  3innaiif« 
lofungen  bewirfen  einen  bunfelgelben  OTieberfchlag,  ber  burcf)  &aliatif* 
löfung  ind  (Zitronengelbe  biöponirt  wirb;  fchwefel*  unb  faljfaure  (Eifen* 
auflöfungen  bilben  einen  chocolabenbraunen  SRieberfchlag ,  unb  bie 
obenftecjenbe  glüjfigfeit  bleibt  trübe  unb  fcbwdr$(id);  fcbwefelfaured 
Tupfer  bilbet  einen  in  3'ifiggrün  fleh  rteigenben  9fieberfcblag  unb  laßt 
bie  obenftebenbe  glüffigfeit  grünlichgelb  gefärbt;  Äaliaufl6fung  macht 
einen  bräunlichen  9?ieberfd)lag;  Äalfwajfer  trübt  bie  glüjfigfeit  o(me 
einen  SWieberfchlag  &u  oerurfachen-  X>ie  Säuren  trüben  ben  3efoft, 
machen  benfelben  fcbmußig,  p^ne  einen  Sflieberfcblag  ju  bilben. 

3»i  ber  0 cf)  a  f  rv  oll  en  f  ä  rberei  iß  ber  färbenbe  ©injl  für 
gelbe  unb  olioe  garben  oerwenbbar,  wobei  eben  fo  wie  mit  Sau  ober 
Scharte  verfahren  wirb.  (Sr  fann  auch  ®««  f"r  gemifchte  gar* 
ben  bienen. 

3n  ber  C  ei  neu»  unb  baumwollen  Janbf  dr  ber  ei  bietet 
er  bem  gärber  ein  Littel  au  bte  £anb ,  viele  unb  jura  S^eil  fe£r  fo« 
libe  garbennuancen  mif  geringen  Xudlagen  barjujiellen. 

C.  JHr  Itcth  ober  gafenljetoe. 

©ie  9teh*  ober  £afen$eibe  (Spartium  scoparium),  auch  S3efen- 
Pfrieme  genannt  ,#  welche  in  allen  feilen  oon  (Suropa  wilb  wäcbir, 
enthält  ebenfall«  ein  gelbfärbenbe«  Pigment,  bad  wie  ber  färbenbe 
©ruft  in  ber  Srucf'  unb  gdrbefunfr  oerwenbet  werben  fann.  t)a  aber 
ber  wäfferige  3udjug  eine  beträchtliche  9Renge  ®erbfloff  enthält/  fo 
muß  berfelbe  cor  bem  ©ebrauch  bura)  t^terifche  (eimaußöfung  ge* 
fällt  werben. 

D.  |He  brntfehe  ©rd)ia. 

fluch  bie  DrchiSarfen  /  wooon  vornehmlich  in  X>eutf<hlanb  Or- 
chis  mascnla,  Orchis  moria,  Orchis  latifolia,  Orchis  roasculala 
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unb  Orchis  bifolia  fcduftg  oorfommt,  enthalten  einen  fronen  gelben 
Sarbjloff.  2>ie  9>fto"i*  trifft  man  £duffg  auf  feuchten  SEBtefen,  be* 
gradten  Jpügefn  unb  in  raupen  Salbungen  an.  2>ie  2Bur$eI ,  welche 
ben  Salep  barftellt,  fteigt  mm  ber  ©rage  einer  Kaffeebohne  btö  jur 
(Sröfje  einer  wdlföen  Jttufj ,  ift  gelb  oon  5<*rbe  /  unb  wenn  fte  getrock- 
net ijr,  fo  ^art,  baß  fte  fi<&  ju  9>utoer  matten  (dßt.  3«m  $&e£uf  bed 
gdrbend  fammelt  man  bie  <pflan$e  mit  ber  fnottgen  SßurgeC,  trennt 
lefctere  bavon  unb  troefnet  erflere  wie  ben  @tn(l  ober  bie  SRebfceibe  ab. 

£>ie  Drdjid  ijr  in  jweifacfyer  Jpinficrjt  oerwenbbar  in  ben  Äartun* 
bruefereien : 

1)  £ie  getroefnete  $flanje  (um  ©elbfäjrben ; 

2)  bie  geborrte  unb  gemahlene  SBurjel  als  Söerbicfungämtttel  für 
erbige  unb  metallifcfte  SBafeu  (um  $rucf. 

3n  bem  wäßrigen  2tu$$uge  ber  Drd>idpflanse  gefärbt  neunten  bie 
mit  ejfigfaurer  SJonerbe  gebrückten  fcaumwolleu*  unb  üeinengewebe 
ein  fdjöneS  £eitereö  ©elb,  unb  mit  ben  O(ioenbei$en  eine  lebhafte  Olt# 
oenfarbe  an.  $ad  preftidbab  beftyt  bie  (^igenfe^aft,  ba0  ftcf>  baö  gelbe 
Pigment  beim  örtlichen  Sdrben  gar  nicfyt  in  ben  nicr)t  gebeizten  weißen 
QJrunb  etnfcr)ldgt,  fonbern  benfelben  rein  erhalt. 

$>t>  ©elb  beeren,  &rett|beercnt 

Stöan  unfrrfcr)eibet  im "JJanbel  brei  Spielarten  ber  ®elW>eeren, 
nämli$  { 

a)  2)ie  Speeren  bed  purgtrenben  gßegbprn,  @tec$born, 
&reu&bprn  ober  Äreu$hol$  (Rhamnus  catharicus).  £)en  pur* 
girenben  SCBegborn  trifft  man  baft  ald  einen  ®trauc^  in  ipeefen 
Wtfbwacfcfenb,  t£eif$  aU  einen  $aum  oon  ber  @röße  beö  Apflau« 
menbaume*  an.  <5r  mdcr)ft  außer  Seutfdjlanb  in  allen  übrigen 
Cdnbern  oon  Suropa  unb  wirb  vorjüglid)  in  Ungarn  für  bad 
ßinfammeln  ber  fogenannten  ungarifdjen  Äreujbeeren, 
Weld;e  einen  J?anbe(dartife(  au$mact)en ,  beuujjt.  ?fud)  in  einigen 
(Segenben  Seutfdjlanbd  werben  bie  beeren  gefammelt  unb  in 
ber  ipanbfdrberei  oerwenbet. 

2>ie  söeeren  werben  im  grünen  unreifen  3«ftanbe  im  Wonate 
#uguft  abgenommen/  an  ber  Cuft  oor  ber  Sonne  gefdjü&t  ge- 
troefnet  unb  in  gdjjer  ober  leiuene  Sdcfe  gepaeft  in  ben  Jpanbet 
gebracht. 

#rim  ©ebraucr)e  tu  ber  ftätUm  £at  man  oorjüglicf}  Darauf  $u 
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fejen,  baß  bie  grünen  unreifen  beeren  ntdjt  feucht  ober  naj? 
geworben,  weil  fie  fonfl  eine  fcbwär^licbe  garbe  annehmen ,  ver* 
borben  werben  unb  bann  nur  eine  fdjled&te  garbe  geben,  »ei  i&rer 
2üiwenbung  für  flpplifation*  unb  Dompfolioenfarben  werben  fte 
juoor  von  ber  @preu  unb  ben  beigemengten  Dornen  befreit.  Die 
beutfcr)en  unb  ungarifdjen  &reu£beeren  liefern  für  ben  3eugbrucf 
nur  ein  grünlia)e$  ©elb.  Die  überreifen  beeren  beft  Rhamnus 
catharicut,  welche  erfl  im  3Q?onare  iflooember  eingefammeft  wer« 
ben ,  enthalten  einen  fctjarlacr)»  ober  purpurrot  Jen  @aft ,  welker 
$in  unb  wieber  $um  garben  be6  £eber6  unb  ber  Spieffarten  oer* 
weubet  wirb» 

b)  Die  ©elb*  ober  Äreujbeere,  aucfy  Äoignonbeere,  Tloignon* 
forner  (Grains  d'Arignon),  ftnb  bie  unreife  grucfct  bed  H  la» 
ternnö  (Rhamnus  alaternus),  welche  £in  ttub  wieber  au<$ 
<&ttinlinbt  genannt  wirb,  2>it  erfdjeint  balo  o(>3  ^traucfe, 
halb  al$  «tum,  unb  wddjjt  im  füblicfcen  (Europa,  befonber«  aber 
in  granfreict),  wo  fie  in  ber  Daup^ine,  q>rooence  unb  tfangueboc 
cultioirt  wirb.  33egen  fetner  fcfcönen  immer  grünen  glätter  wirb 
ber  3(ateruu0  in  Deutfdjjlanb,  ipoDanb  unb  (£ng(anb  in  ben  ©4r* 
ten  afö  3i?rpflan$e  gebogen,  35eim  ginfammeln  ber  beeren  wer* 
ben  in  granfreid)  bie  @tr4ud)er  oon  ben  Ponbleuten  abgehauen 
unb  getrocfnet,  bann  bie  beeren  abgenommen  unb  fo  an  bjp 
Äaufleute  oer&anbelt.  SBofcer  fte  i&ren  SKameu  ?loiguonbeere  er« 
galten  &aben,  ifr  fcftwer  au^umitteln ,  inbem  bie  ^flanje  gerabe 
in  ber  ©egenb  ber  ®t<tit  ^uignon  nur  äugerfl  feiten  angetroffen 
wirb. 

Die  f ranjöf ifcfcen  ©elbbeeren  muffen  ganj  oollfommen 
rrocfen  fein ,  weil  bie  geringfle  ifynen  anflebenbe  geuct)tigfeit  fte 
ebenfalls  leid)*  fcfcwarj  unb  für  ben©ebraud)  im  garben  untaug* 
lief)  macr)t.  <£$  fommen  nid)t  feiten  im  J>anbel  Hoignonbeeren 
«or,  bie  fo  geringhaltig  an  garbjtoff  tfub,  baß  fte  ni<r)t  be$au8» 
foerjenö  mert£  ftnb ,  wo  hingegen  beft  conferuirte,  fortirte  SBaare 
für  fd>6ne  gelbe  ?(pplifatiaiiö-  unb  Dampffarben  in  ber  3engbru* 
eferet  oerwenbet  werben, 
p)  Die  leoan  tifeben  ©elbbeeren  bilben  bie  grucfjt  bed  fdr* 
benben  SBegbornd  (Rhamnus  infeciorius) ,  unter  welchen  bie 
au«  Werften  über  Weppo,  (Smnrna  nad)  Sricjt  $u  und  unter  bem 
Sttamen  perfifc^e  ©elbbeeren  gebrauten,  bie  uor$üglicr)jten 
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aller  ©attungen  finb.  ©te  finb  größer  ald  alle  anbirrr,  bereit 
eine  gelbgninlic$e  garbe,  einen  bitterlich  fugen  ®efd)macf  unb 
je  größer  fie  finb,  um  fo  reifer  unb  lebhafter  erfdjeint  i&r  $ig» 
ment  unb  um  fo  glänjenber  bie  gelbe  garbe,  bie  Damit  bärge« 
pellt  wirb. 

Steuerlich  £at  Äanf  gegeigt/  baß  bie  perftfcr)en  ©elbbeeren  in  jwei 
oerfefciebenen  3u)1anben  im  JpanDel  oorfommen  ;eine,  bie  bejfere  ©orte, 
welche  großer,  voller  unb  oon  grünlicher  Oltoenfarbe  ijt;  eine  anbere, 
welche  weniger  2Öert£  $at  unb  aut)  fleinen  runjelicfjen  bunfelbraunen 
beeren  bejie&t.  2)ie  erjre  ©orte  ijt  bad  ^robuet  ber  Qcinfainmlung, 
beoor  bieiöeere  oöliig  reif  geworben,  Die  anbern  finb  länger  am  ©tamme 
geblieben  ober  uuoorfid)tig  gctrocfuit  morben. 

£)aö  Pigment  Diefer  beiDen  2lrten  iji  wefenrlid)  oon  einanber  un-- 
terfctjieoen  Die  unreifen  beeren  geben  an  reined  SBajfer  nur  wenig 
garbfroff  ab,  in  Str)er  Digerirt  hingegen  eine  große  Wenge  einer  rei<fc 
golDgelben  garbe,  bie  £  a  n  e  vd  \)  r  p  f  o  r  f?  a  m  n  i  tu  nennt.  2>ie  reifen 
bunfelfarbigen  beeren  enthalten  wenig  oon  Oer  im  2(t$er  lödlicfeen  gold- 
gelben ©ubjianj,  geben  aber  an  fieDenDeeSßajfer  einen  olioengetben  ©toff 
ab,  welchen  Ä  a  u  e  »9£  a  u  t  \)  o  r  £  a  in  n  i  iu  nennt.  £antt)or^amnin  wiro 
nur  Durd)  3erfejjung  beO  (^rnforfyamiiin  erzeugt,  ba^er  geben  Die  unreifeu 
beeren,  wenn  man  fie  einige  DRinuteit  lang  in  $Bafler  foebt  unb  Dann 
iroefnet,  faum  ©puren  oon  <E£r»forj>amnin,  weil  Diefe  ©ubjraiii  burd) 
S&erüfcrung  ber  Cuft  unb  mit  bem  Reißen  Sßaffer  in  $antyor$amnin 
oera\anDelt  wirb,  beffen  gormef  äane  ju  Äo^lenftoff  23,  Sßaflerfiojf 
12  unD  ©auerjloff  14;  d^rnfor^amnin  hingegen  $u  Äo^lenflorJ  23, 
2Baj]erftoff  U  unb  ©auerjiojf  11  annimmt. 

3n  Den  fd)ottlänbifd)en  unb  englifrfjen  &rucfereien  werben  feit 
einiger  3eit  für  bampfgelbe  unb  bampfgrüne  garben  eine  ©orte  ©db* 
beeren  oerwenbet ,  welche  ©fillopbeeren  genannt  werben,  oon 
Denen  mir  mein  greunb  SSBalter§rum  fdjreibt,  baß  i$r  äußerliche« 
Hnfe&en  gang  unfebeinbar,  ber  gelbe  garbfloff  Zugegen  an  ©cf)ön£eit 
unb  ©et)alt  Den  befien  perfifefcen  ©elbbeeren  gleich  fomme.  ©ie  finb 
flein,  buufelplioengrau  oon  garbe,  (anglict),  aud)  runb,  ungleichförmig 
groß  unb  foffen  bie  U2  9>funb  96—28  ©cfcillinge  in  ©d&ottlaub.  2>ad 
^aterlanb  berfelben  ijt  mir  unbefannt. 

£>ie  beeren  ber  »ergebenen  9?&amnudarten  enthalten  ein  gelb* 
färbenbeö  unb  ein  rotfcfdrbenDeS  <pigmenr,  welcfje*  nur  in  fer>r  geringer 
SEenge  barin  oorfommt  unb  an  ber  Cuft  braun  wirb. 
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Sflacfe    r  e  i  f  e  r  tfr  bad  rotfce  unb  braune  Pigment  nicfctd  anberä, 
ald  eine  r)dr)ere  Oinbationötfufe  bed  gelben  9>igmem6. 

2>ad  rein  auogefdjiebene  Pigment,  SR^amnin  genannt;  fiellu 
reu  per  ald  ein  fr»jlallinifd)eö  fcf)macf)  gelblich  weijed  $>uluer  von 
bitterem  ©efdjmacfe  bar.  Unter  bem  (Sinflujfe  ornbirenber  Körper  Q<1)t 
bad  £Rf>amnin  in  9?  ^  am  nein  über,  weldjed  ald  bunfelgclbed  ^uloer 
erhalten  werben  fann.  (*$  abforbirt  an  ber  Cuft©aiierfloff,bid  ed  enb* 
(id>  eine  rot$e  unb  julefct  braune  garbe  angenommen  $at. 

Der  Hbfub  guter  ©elbbeeren  befifct  eine  gelbbraune  etwa*  tn'0 
@rünlid)e  fid)  neigenbe  garbe,  fömecft  fe£r  bitter  unb  vergalt  fid) 
gegen  £Keagentien  wie  folgt: 

Jpaufenblafe-2ltiflÖfung  bewirft  eine  gelinbe  Trübung  unb  eö  fallt 
ficfy  ein  flocfiger  SNieberfc^lag; 

Äalilauge unb  Ammonium  färben  i>i  Orange  in'a  ©rünlidje  über« 
gefcenb,  or)ne  gällung; 

@al&faure*  3*nnor»buI  grünn(ic$gelb; 

?(laun  oerfd)wäd)t  bie  garbe; 

(SifigfaureG  93lei  trübt  erfl  nad)  einer  93iertt(fhinbe; 

CEjfigfaured  Äupfer  färbt  fömufcig  unb  fällt  einen  gelbbraunen 
91ieberfd)lag; 

©djwefelfaure  ßifenauflöfung  bewirft  eine  olioengrüne  gärbung. 

X>ie  ©elbbeeren  werben  auöfäliefilid)  in  ber  3eugbrucferet  nur 
fiir  Safel*  unb  Dampffarben  oerwenbet.  Die  beutfdjen  unb  ungarifd)en 
für  Olivenbecf-  unb  Dampffarben.  Die  ftoignonbeeren  für  ©elb  unb 
biefelben  garben-  Die  leuantifdjen,  inobefonbere  bie  perftfcf)eu  ©elbbee* 
ren,  faft  an$fcf)Ijefjlid?  nur  für  ein  reined  unbgang  fd)öne6  ©<rlb.  Die  3u* 
fammenfe{jungunb$&e$anblung  berfelben  werben  wir  bei  ben2ipplifation$* 
unb  X)ampffarben  nä&er  fennen  lernen.  3m  3eugbrucfe  oerfcfjafft 
man  ftc&  für  bie  oerfdjiebenen  (Sinbrucf Decf • ,  Safel;  unb  Dampffar* 
ben  rae&r  ober  weniger  concentrirte  ©elbbeerenabfube.  *Ü?an  »erfährt 
feabet  auf  folgenbe  SBdfe:  »Die  Söeeren  werben  in  einem  <&iebe,  wie 
man  e6  sunt  gutter  braucht,  geftebt,  um  ben  ^taub  baoon  ju  trennen, 
bann  falte*  SBafler  aufgegojfen ,  bamit  alle  an^ängenbe  Unreinigfeit 
a6gefd?wemmt  wirb.  3"  folgern  3ufianbe  bringt  man  fie  in  einen  tu* 
pfcrnen  Äejfel  mit  reinem  glußwajfer,  ejrtra&irt  ben  garbjloff  bei  nur 
ganj  gelinbem  hieben,  lägt  ben  Abfub  burr^  ein  ipaarfteb  laufen  unb 
fiebet  Die  $urücfgebliebenen  beeren  mit  frifc^em  SSBajfer  nodj  &weima( 
auf  biefclbe  SGBeife  ab.  Der  fämmt(i$  erhaltene  Defoft  wirb  nun  für 
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ben  ©ebraud)  fo  fange  gelinbe  eingebamoft,  aB  man  i$n  für  tiefen 
ober  jenen  3wecf  fcfcwddjer  ober  concentrirter  bebarf.  @owo£l  beim 
Huöjiejrn  aI6  2lbbampfen  oermeibet  man  &n  jlarfed  hieben ,  weit  oa* 
burd)  bad  reine  gelbe  Pigment  benachteiligt  wirb.  93or  bem  21uöfo* 
cfeen  bie  beeren  511  jerquetfdjen  ift  nid^t  rdt^lid),  weif  baburcr)  ber  2(b* 
fub  ju  oiel  £d)feimt&eife  unb  anbere  Unreinigfeiten  aufnimmt/  meiere 
bie  reine  gelbe  garbe  leidjt  trüben  fönnen.  Den  ©elbbeerenabfub  lagt 
man  nidjt  gerne  aft  werben,  weil  er  leicht  frömmelt  unb  in  feiner  fär* 
benben  Sigenföaft  baburefc  e£er  $urücfge$t. 

Die  perftf<r)en  ©elbbeeren  liefern  für  ben  3e«g&ntcf  bad  retnjte 
unb  glanjeubfle  (ginbrutfgelb  /  wenn  ber  flbfub  von  1  ^funb  beeren 
auf  2  Wag  glüffigfeit  gebracht/  im  Reißen  2lbfube  16  2otfy  3(aun  gelöjl 
unb  für  benDrucf  mtt  28  -80  Cot  $  ©umnil  oerbieft  wirb.  3n'$  Q5ofb» 
gelbe  übergejenb  wirb  bie  garbe  erhalten,  wenn  ber  ^eiJeÄbfitb  über 
4  ?ot£  3«nnfalj  gegoren,  12?ot£  2llaun  barin  geloft  unb  mit  1  <pfunö 
©ummi  oerbieft  wirb.  SWon  oerwenbet  biefe  gldn$enben  garben  raeu 
ftend  nur  für  feine  gabrifate.  Übrigend  ift  jU  bebauern ,  bag  biefe 
garben  oou  Peiner  fonberlidjen  SSefidnbigfeit  gegen  Cuft  unb  Cicr)t  finb. 
9>erfifd)e  ©elbbeeren  geben  mit  gelben  cfyronifaurem  Äali  ein  dd)ted, 
wenn  gleich  nidjt  gan$  reineö  ©elb.  $Rot£e8  cr)romfaured  £ali  raadjt 
bie  gelbe  garbe  braun. 

Der  grogern  9GBofclfeil$eit  wegen  oerwenbe  tety  für  geringere  ga* 
brifate  jur  Darftellung  ber  gelben  Decffarbe  unb  ber  fogenannten  ä$* 
gelben  fceijen  (Sbeijgelb)  folgenben  Äbfub : 

5  9>funb  perfifdje  unb  7  ^fifnb  gute  franjo(ifcr)e  ©elbbeeren 
werben  mit  gfufjwaffer  brei  Wlal  gelinbe  abgefo$t  unb  ber  erhaltene 
Bbfub  auf  22  9!}?ag  eingebampft.  Die  Bereitung  ber  gelben  Decffarbe 
geliebt  auf  folgenbe  SBeife:S#  werben  1 2  9D?a ß  2lbfub  m it  8 »/»^f unb 
gepuloertem  Waun  unb  21/,  $funb  ®tdrfe  »erfocht,  oomgeuer  genont- 
men  werben  12  Cot£  «leijucfer  £injugebra<$t  unb  bie  garbe  gerührt, 
bi*  fie  falt  ijt.  9?act)  bem  Drucfe  wirb  bie  SBaare  4 — 5  Sage  fangen 
ober  liegen  gelajfen ,  bann  in  gfujj  eingegangen  unb  gut  gereinigt. 

gür  djjgelbe  Drucffarbe  wirb  ber  Defoft  auf  bie  Sttafi  gfüjftgfeit 
mit  10  2ot$  ®tdrfe  oerfocr)t,  unb  nacr)bem  bie  garbe  faß  Palt  gerührt 
mit  8—24  Cot&  3innfalj  gefdjdrft,  je  naefcbera  ein  feister  tOer  fct)we* 
rer  «oben  $u  dfren  ift,  woturd>  gelbe  giguren  im  farbigen  ©runbe  er* 
galten  werben. 

Orange  (Sinbrutf färben  erforbern  einen  concen  (ritten  ©elbbeeren* 
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öbfub,  wenn  man  bie  garben  burd>  Motten  mit  gern ambufhof$bef oft 
lebhaft  unb  fatt  &u  erhalten  wünfd)t.  «D?an  f>flr^t  hierbei  auel>  öfter« 
(Ejfig  anjuwenben,  wo  bann  4  $funb  perfifd>e  ©elbbeere  mit  7  Wag 
grudjtejjig  unt>  22  SRajj  SSaffer  breimal  abgefodjt  unb  ber  erhaltene 
Sbfub  btd  auf  7  SÖ?a§  glüjfigfeit  eingebampft  wirb. 

ipin  uub  wieber  wirb  ber  2lbfub  brr  franjöfifdjen  unb  leoantifcben 
©elbbeeren  aud)  mit  ©elbholj  ober  Ouercitrouabfub  vermengt  für  $a* 
fr I«  unb  Sampffarben  oerwenbet,  wie  biefed  namentlich  bei  ben  bampf* 
grünen  garben  ber  gaü*  ifl. 

gür  olioe  Sinbrurf *  unb  ©ampffarben,  wobei  beutfdj>e  unb  nn* 
garifebe  ©elbbeeren  oerwenbet  werten  fonnen,  fejjt  man  ben  bereiteten 
gelben  garben  oerhaltni|jmdfjig  gifenoitriol  2(uf(öfung  ober  falpeter* 
faure  (Sifenauflofung  mit  wenig  Äupferaufföfung  $u.  gur  ©rünolioen 
wirb  bem  2lbfube  etroad  8Maubol$  jugegeben  unb  bie  garbf  burc$ 
Äupferoitriol  entwicfelt. 

@eitbem  bie  £>ampffarben  in  ber  föaumwotlen  - ,  #albwolTen* 
(Chaine  coton),  SBollen*  (Mousseltnc  de  laine),  £eibcnd)alo-  unb  Sfi- 
benbrueferei  eine  großartige  Xu6be$nung  burd)  ganj  Europa  erlangt 
haben,  ftnb  bie  ©elbbeeren  ein  überaud  wichtiges  garbmatertal  in 
ber  3engbrucferet  geworben,  £er  Mfub  berfrfben  wirb  für  bie  Sptt» 
Peilung  ber  garben,  für  bie  oerfdjiebenen  Stoffe,  balb  oon  2  bid  ju 
6  ©rab  ©tärfe  nad)  £aume"d  Äreometer  verwritbet,  worüber  bei  ben 
X)ampffarben  uub  ihren  33ejanblungen  am  angeführten  Orte  ein  Vtäfyt» 
red  $u  erfeben  ijl. 

3n  ber  C e i n e n  unb 33aummol(enhanbfarberet  oenoen» 
ben  bie  gdrber  bie  wohlfeilen  beutfcr)en  unb  ungarifebeu  Äreusborn« 
beeren  jur  Srjiehmg  oerfd)iebener  garbennuancen.  3m  3a$re  1816 
feforieb  i$  eine  Hbhanblung  über  ben  ©ebraudj  ber  beutfeben  Äreuj» 
bornbeere,  welche  in  Dingler'e)  nouem  3<>urnal  für  Snbieimen--  ober 
JÖauniwoUenbrucferei ,  2  Sfcb. ,  abgebrnd't  ifl. 

2)en  ©elbbeereu  läßt  ftd>  nod)  ber  tarnen  oon  Trigonella 
foenum  graecum,  welcher  unter  bem  SHaraen  gr  ieeh  i  feber 
ipeufamen,  aud)  »oefdborn,  im  J>anbef  oorfommt,  anreihen.  Sie 
^awenforner  finb  oiereefig,  langlid)  runb,  an  beiben  (Jnben  abge« 
fitimpft,  mdßig  hart,  oon  jtarfem  tfeinfleeartigen  aromatifefc  wibrigem 
Öhrudje  unb  fdjfeimig  bitterlichem  ©efdjmacfe.  ®ie  enthalten ,  außer 
9>flan $enfd)leim ,  ber  bisweilen  &ur  93erbicfung  in  ber  Beugbrucferet 
»erweubet  wirb,  einen  reinen  gelben  garbejloff,  welcher  mit  ejfig.- 
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faurer$$onerbe  »orberetteterf&aumwoUe  ein  überand  jarfed  unb  reined 
©db  gibt.  SÖei  einem  angefcduften  <8orrat&e  btefer  wohlfeilen  Manien« 
ferner,  bie  al$  SSerbicfungdmittel  für  einige  eroige  unb  metallifcrje  Sba« 
fen  in  Der  Äattunbrucferei  angefdjafft  worben,  »erfuetyte  id)  (te  im 
3a£re  1804  aud)  junt  ©elbfdrben,  wobei  id>  gefunben  (abe,  baß  bie 
mit  effigfaurer  $£onerbe  gebrueften  SOBoaren  in  bem  ©amenabfube  ein 
gldn$enbeö  überaus  jarted  ©elb  oon  großer  3*ejrdubigfeit  lieferten;  unb 
baß  ber  ?(bfub  bie  (Sigenfdjaft  be(i£t,  bei  örtlichem  (Sinfdrben  ber  fär- 
ben bie  weißen  ©teilen  rein  ttnb  flar  $u  erhalten.  SÜ?it  ben  oerfdjwdd)« 
ten  (Sifenbafen  erhielt  id)  eigent£umlid)e  in'd  ©elbe  fpielenbe  graue 
garben,  unb  mit  ben  Olioenbrucfbafen  fe$r  feurige  Olioenabftufungen. 

&tt  0U;nmntn  s  G-jtrnf h 

Unter  ber  Benennung  9t£amnin  (Srtraft  wirb  in  ber  reicrjdgrdf-- 
li'4>  £ippe'fd)en  (Ertraftfabrif  $u  ffiittingau  in  bödmen  ein  gelbfdrben* 
bed  Pigment  erzeugt,  welcfoed  alö  (Srfa&niittel  für  bie  orientaliferjen 
©elb»  ober  Äreujbeeren  in  ben  Srucf'  unbgdrbereien  mit  großem  93or* 
tfceile  oerwenbet  werben  fann.  tiefer  Srtraft  ijt  bad  au0ge$ogeiie3>ro- 
buft  einiger  ein^eimifcr)en  gelbfdrbenben  %  flangen  unb  erfd}eint  in  bicfer 
fnrupartiger  (Eonfhlenj  mit  beiläufig  nur  20  ^rocent  3Bajferge$alt 

Um  bie  fretnbarttgen  Beimengungen/  welche  ber  &arjteliung  einer 
reinen  gelben  garbe  fcinberlicfc  finb,  gu  befeitigen/  &abe  id>  bie  ©ct>we« 
felfdure  ald  bad  bejle  Littel  gefunben.  gdlluugen  mit  t&ierifcbent  Venu, 
mit  (Siweiß,  mit  tffcfalf,  ober  söe^onbeln  mit  3Bef$enfleie,  lieferten  mir 
weniger  Jbefriebigenbere  9?efultate,  fo,  baß  id)  bie  ©d)wefd|"dure  ald 
baöjenige  21geud  erfenue ,  welcrjeö  am  geeigneten  fein  bärfte,  mit  fcera 
dtyamninpigmente,  wenn  ba6felbe  in  ©efellfcrjaft  mit  me^r  ober  rneni* 
ger  ©elbbeerenpigment  oerwenbet  wirb,  bie  beften  unb  bauerjafteflen 
gelben  unb  grünen  2>ampffarben  für  ben  baumwollen  »,  halbwollen« 
unb  Mousseline-de-laine-£)rucf  \\\  liefern ,  weil  o£ne  einen  oer^dlt* 
nißmdßigen  3ufafc  oou  ©elbbeerenpigment  nie  eiu  gan&  genügende* 
SKefultat  411  erzielen  ijl. 

9?ad)  mancherlei  ^erfuc^en  £abe  icrj  baö  93erfa$ren  ermittelt,  mit 
bem  SH(>amnin*(£rtrdft  in  oer^dltnißmdßiger  93erbinDung  mit  ©elbbee* 
renabfub  X)ampf^  unb  Hpplifationdbrucffarben  DaraujleUen,  bie  in  ibe* 
Jiejung  auf  3olibitdt  unb  Öeb^aftigfeit  niefrt  frinter  folgen  flehen, 
welche  bia  jefrt  mit  bem  gelben  garbjloffe  ber  ©elboeeren  nmji  attein, 
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fffer*  au$  in  ©efeüfdjaft  oon  öuercitran»  unb  (Sdl^o^ejr traft  er* 
jeugt  werben. 

Wein  ©erfahren,  bergleiaVn  Sarben  barjufreflen,  befielt  in  goU 
genbem : 

gdllung  ber  frembartigen  $efian  bt^eile  aud  bem 
9t$amninexttatt  b«Td)  <Sd)  wefelfdure. 

4  74  <pfunb  Styamninejrtraft  werben  in  eitlem  fupferneit 

Äeffel  über  bem  geuer  in 
20  */#  1>fu"b  SBaffer  gelotf)  nacf>  5er  Huflofung  bei  55 

©rab  SKeaumur  Sßdrme 
16  eotf;  wei  jjc  nidjt  rauctyenbe  @cr)weferfdure  mit 
16  Cotr>  SBafler  oerfdjwddjt,  Die  oerbünnte  ®dure  uutet 
betfdnbigem  Umrühren  nad)  uub  nad)  in  bie  (Srtraft* 
auflöfung  eingtrü^rt,  in  fjofjerne  ober  fleinerne  ©efäfje 
audgegojfen,  erfaltet,  über  9?ad)t  ffr&en  geladen ,  wo* 
uacr)  bt'ti  anoern  Sag  tie  oben  flehen  De  glüjfigfeit  mit 
SÖaffer  bid  auf  6  ©rab  JBaume'  oerfdjwda^t  für  be» 
©ebraud)  ber  garben  oerwenbet  wirb* 
fÖei  biefer  Operation  verbtuber  fid)  bie  £djwefetfdure  mit  ben 
frembartigen  33ejtaubt^ei(en,  fd)ldgt  fid)  bamit  ju  *.'oben  unb  eö  bleibt 
in  ber  überfie^enben  glüffigfeit  ba$  reinere  Pigment  aufgelöfi  jurüa*. 
£>urcf)  bie  $3erbinbung  ber  &$wefe(faure  mit  ben  frembartigen  fce* 
flanbt&eilen  wirb  erflere  fo  oollfommen  gebunben,  bafs  jebe  nachteilige 
SBirfung  auf  bie  Safer  ber  baumwollenen  ©ewebe  aufgehoben  unb  ba* 

£er  gdnjlid)  uufdjdbticfc  gemacht  wirb. 

».   *  *  ?  * 

93erwenbung  bed  burd)  ®  dj  wefef  fdure  gereinigten 
SK^amninejrtrafted  für  ©airtpfgelb,  $an;pfgrün/ 
unb  #  &  *  ober  SB e i $ g e l b  für  $aumwongewebe< 

3m  Qampffarbenbrucf  bebient  man  ft$  balb  einer  golbgelben, 
foalb  einer  me$r  in'd  Orange  überge£enben  garbe*  $iefe  beiben  garben 
werben  auf  fofgenbe  SBeife  jufamraengefejt ; 

0olbgelb. 

1  Sttafj  9tyamninertraftbrü£e  4  ©rab  Söaume, 
V4  9)?ag  ©elbbeerenbrüfre  4  ©rab  $aume  mit 
.    10  Cot£  SBeijenjldrfe  angerührt/ 
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8  ?ot$  gepulverter  eifenfreter  Utaim  in  ■/•  Wag  Reifem 
®  off  er  gelofr,  bie  freie  £dure  be$  tflaund  mit 

1  l'ot$  ejfigfaurem  SWatron  nettf  raliftrt ,  in  bie  garbe  ge- 
geben,  bann  verfocht,  fair  gerührt, 

2  Cot£  3innfal&  in  wenig  SB?ajfer  gel  ö  fr,  bann  bie  freie 
©äiire  mit  '/*  £orr)  effigfaurent  Patron  abgeflittnpft 
itnb  bie  gelbe  garbe  bamit  grfd)ärft. 

&tatt  bem  2tfaun  fann  man  and)  3/«  SD?ag  ejfigfaure  £$r>nerbe 
10  ©rab  &aume'  nehmen  unb  na<$  bem  (Srfalten  bie  garbe  mit  l'/t 
2*tf)  abgeftutnpffem  3innfa(*e  ferjärfen.  glüjfiged  (££lor$iiin  mit  effio/ 
faurem  Patron  neutraliftrt  lagt  ftcr;  ebenfalls  flattfrnf!aUinif(r;em3inn- 
falj  verwenben.  i 

^Dampfg«16  mr^r  in  Orangefarb  äbergebenb. 
1  9D?aß  9tyamninbni&e  4  ©rab  S&aume, 
Vi  9Haf!  ©elbbeerenbru$e  4  ©rab  &autul  mit 
12  Cot&  SBeijenftärfc  angerü&rt,  bann 
8  2ot£  Älaun  wie  vorhin  abgeflumpft  unb  bie  garbe  nact) 

bem  grfaften  mit 
1  Vi  £ot£  Biuufö'S  in  wenig  SBaffer  gelöfr,  mit  */»  2ot^ 
ejfigfaurem  Patron  neutralifirt,  gefdjärft. 

Qtatt  HIüm  fann  man  aucr;  V«  effigfaure  $$onerbe  nehmen 
unb  1*/*  2ot$  abgefiumpfte«  3innfal$  beibehalten,  abgeftumpfted  flup 
figed  £r)[or$inii  lägt  fldE>  ebenfalls  ftatt  3iunfal&  anwenben,  wenn  2 
Hvtfy  beffelben  in  2lnmenbung  gebracht  Werben.  (Sin  fdjoneö  $ette- 
reö  ©olbgelb  wirb  aud)  erhalten,  wenn  9tt)amniiibru()e  4  ©rab 
unb  ©elbbeerenbritye  2  ©rab  f&aume  jrarf  mit  ben  angegebenen  3Äa* 
terialien  in  2nwenbung  fommen. 

giir  bampfgrune  Sorben  ift  bie  3ufammenfe&ung  falgenbe: 

2)ampfgratgr ün  9lr.  1. 

Vt         Styaraninbritye  6  ©rab  &attme, 
V»  Sttag  ©elbbeerenbritye  4  ©rab  $aume', 
V«  9Wag  Gaffer, 

V4  99?ag  effigfaure  $  Jonerbe  10  ©rab  $aume, 
10  £ot&  gepulverte*  blaufaure*  Äali, 

3  Coty  gepulvertes  Äleefafj,  werben  über  bem  gener 
warm  gemocht,  wenn  bie  &af&e  anfgeläfr,  mit 
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28  ?ot$  fem  gepufoertera  ©ummi  »erbicft,  bann  falt  mit 
2  2ot$  ber  untenffe$enben  Sinnauffofung  gefd>4rft. 

(Sine  (eitere  gradgrüne  £ampffarbe  wirb  erhalten,  wenn 
£K$amninbtuf?e  4  ©rab  unb  ©etbbeerenbrube  8  ©rab  Saume'  verwen-- 
bet  unb  bei  ber  3uf«nimenfe|juttg  nur  8  Cot$  Maufaured  Äali  gewon* 
nen  werben. 

Dampfgrfin  mit  einem  @tld)  in'*  Sl4üttd)e  tfcr.  2t 
Vi        9tyartlninbru$e  6  ©rab  Saunte', 
V4  Wat  ©elbbeerenbru>  4  ©rab  Saume*, 
V$  3Rafi  «Baffer, 

V4  tDtaf  efffgfdure  l&onerbe  10  ©rab  Sdume'/ 
8  £ot|  gepuffertem  Maufaured  Äafi, 
8  Cet|  geßufoerreö  Ä'eefalj,  werben  dber  bem  geuer 

warm  gemalt,  wenn  feie  ®dl$e  dufgelfljr,  mit 
U  8atr>  fein  gepuloertem  ©ummi  ©erbitft,  bann  gan$  er* 
faltet,  mit 

2  8at$  ber  na$fte$enben  Sinnauf Idfuna,  geföarft« 

Sinn  auf  I  *fu  ng  für  bampfflrilne  Sorben. 

3n  8  ^pfunb  &alpetetfä"ure  34  ©rab  mit 
16  £or£  SBaffer  »erfd) wddjt,  werben 
1  q>funb  frpftaUifirte*  reine«  Binnfalj  dllfgetefh 

fcÄmpfgrdearürt  ftr.  3. 

(Sin  gan*  autgegeiifcnet  föftnr*  unb  faftreia>e#  fcampfgrutt  Wirb 
n#$  auf  fofgenbe  SÖeife  erhalten  t 

*  Vi  Ouart  ©elbbeefettabfac&urtg  au*  8s/4  $fünb  ©elb* 
beeren,  welche  774  ©rab  Saume*  jeigt*  werben  mit 
12  Vi  öuart  9tyamninertraftbriibe  6  ©rab  Saume'  ge* 
mif<$t,unb  auf  86 — 40  ©rab  SReaumur  erwärmt,  bann 
werben  ber  Steide  na*  $ugefe|t 
26  2ot£  Waun, 

8  Quart  (Sffigflure  4  ©rab  Saume', 
11  Qot$  ber  unten  angegebenen  Sinnaufföfuffg, 
1  Va  $funb  Maufaureö  äali,  unb  bad  ©anje  mit 
4  Sfttaf  ©ummiwaffer  (1  qpfunb  ©ummi  auf  1  üfttap 
Saffer)  jufaramen  gerührt* 

*  18* 
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&e i  biefer  garbe  ijt  bie  95?og  glüffigfeit  $u  2  9>funb  unb  bad 
£tuart  $u  »/2  $>funb  2Bafferin$alt  angenommen. 

Btnnfoltttion  für  Die  a  r  ü  n  *  3  a  r  l>  e. 

2>ie  3««»fofution  ,  welche  fidS>  für  biefe  grüne  garbe  am  oorjüg* 
lid)jren  audjeicftnet,  befielt  au6  gleiten  ©ewid)t$t$eilen  boppeltem 
S^orjinn  40  ©rab  fcauine  unb  3innfal^  in  ©alpeterfdure  gelöjt.  ©ic 
befifct  eine  gelbe  garbe.  t 

2>ad  Doppelte  GHoriin  n  wirb  bereiter ,  tnbem  man  in  4 
<J>funb  SBajFer  mit  6$>funb  3i«nfafj  gefdttigt,  bae*  Gtylor,  welcfjeö  jid) 
aud  2  q>funb  Mangan  (fcraunfiein)  unb  8  $>funb  <2>al$fdure  entwif* 
feit,  einflreicben  lä$t.  Huf  biefem  SBege  gut  bereitete«  boppelted  Qtylor« 
jinn  barf  weber  mit©ublimat  nod)  falpeterfaurer&uecffilberauflofung 
einen  9?teberfd)(ag  geben. 

X)aö  3innfa(j  in  ©alpeterfdure  gelofl,  wirb  erraffen, 
wenn  in  l  $fuub  ©alpeterfdure  nad)  unb  nacfe  1  ^pfunb  3innfal$  auf- 
gelofl  werben. 

Manipulation. 

£ie  bereiteten  2>ampffarben  laßt  man  jur  innigen  «Bereinigung 
bed  Pigment«  mit  ben  ©aljen  über  Sla^t  (leben ,  brucf t  fte  ben  an* 
bern  Sag,  tydngt  bie  gebrückte  SBaare  24 — 36  ©tunben  auf,  bompft 
30  Minuten  lang,  $dngt  wieber  über  9iad)t  auf,  wonach  bie  gebrucfte 
SÖaare  eine  Jjalbe  bid  brei  SSierteljiunben  in  glufj  eingegangen/  ge» 
fcfcweift,  Ieid)t  überbrofcr/en ,  wieber  gefd) weift,  auögewunben  unb  im 
©fallen  abgetrocfnet  wirb. 

Sie  mit  9f&amninertraft  bargeftellten  gelben  unb  grünen  garben 
jeid)nen  fid^  burdj  eine  i> i' e I  g r  ofi  ere  £>auer$aftigfeit  aud,  a!6  bie 
mit  ©elbbreren  allein ,  ober  mit  ©elbbeeren  unb  ©elb^olj  ober  Ouer- 
citronejrtraft  erzeugten. 

i  gür  mit  3i>mbafiö  vorbereitete  weiße  93aummoUengewebe,  wo  alle 
garben  für  bie  »Übung  bed  SDJufterö  bloß  eiugebampft  unb  titelt  ge* 
färbt  werben/  fann  man  ftefe  ebenfalls  ber  gelben  unb  grünen  X)ampf.- 
farben,  wie  für  ben  Siubrutf  $uoor  in  Ärapp  gefärbter  SSBaarebebienen. 

H  b»  ober  ©ei  jgelb  für  Oliven«  unb  anbere  25  6  ben  gelb 

$u  äften. 

I  Vi         $H&amninbrü£e  6  ©rab  SSaume', 
V»  Sttafi  ©elbbeerenbrü^e  4  ©rab  »atuiie  mit 
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16  Potf)  aBeijettfldrre  verfocht,  talt  gerü&rt  unb  mit 
16  bid  24  Cot&  Sinnfalt,  je  nadj  ber  Siefe  ber  ©runb* 
färbe,  bie  ju  d$en  itf,  gffdjdrft. 

<£iue  wohlfeile  unb  f  d)  6  u  e  ä  fj  ober  betreibe  garbe  credit 
man  aucfc,  wenn  «Hbamniubrü&e  4  ©rab  unb  ©elbbeerrttbrttye  1  ©rab 
Raunte  (larf  in  2lnwenbung  fommen. 

93erwenbu  na,  be*  mit  edjwefelfdure  b  er) a  "  D< 1  * f  " 
9?Mmninertrafte«  im  Chain e- Colon-  unb  Mous« 
seline-Ue-l  ai ne-£>r  u cf  auf  mit  £$(or&inn  oorbe* 

rettete  SBaare. 

gür  Chaine-Coton-Sßaare,  in  wieder  bie  Äette  au*  ittaumwolle 
uub  ber  @c^uf  au*  dcfcafwoUe  bejtcbt,  rönnen  bie  gelben  3)ainpffar« 
ben,  welche  im  &aum  wollen  brucf  bienen,  ebenfall*  oerwenbet  werben, 
wogegen  bie  grüne  garbe  Der  iSatirmpoU-  unb  ©ollenfafer  &ug(eid)  ent« 
fpred/enb  n?it  b(aufaurcm  Äali  unb  3»bigocarniiu  (bleu  soluble)  auf 
folgenbe  3rt  bargetfellt  wirb: 

<$*  wirb  eine  3Rifcftuiig  oon 

Vi  9Äa#  SK^mninbrübe  6  ©rab  &aume  mit 
y,  ÜÄap  ©elbbeerenbntye  4  ©rab  &aume  gemacht,  in 
welcher 

4  Cotb  3"bigocarmin  gleidtförmig  $ertf>eilt  werbeu.  3« 
ber  einen  Jjdlfte  oiefer  Huflöfung  werben 

8  ?otb  gepulverte*  blaufaure*  Sali  gelöfl  unb  mit 
24  Potb  fein  gepuloertem  ©ummi  oerbicft.  3n  ber  anbern 
Jpdlfte 

8  Cotb  fein  gepuderter  eifenfreier  2(laun  gelöjl,  a(*bann 
beibe  Auflösungen  sufammen  gebracht  unb  nacf)  gdnjli« 
djem  (ErFalteu  mit 
I  V»  Cotfr  weißer  ©cfcwefelfdure  unb  jule&t  mit 
7»  £ot&  boppeltem  £hlor$inn  gefd)drft. 

3e  rne^r  ^nbigocarmin  hinzugegeben  wirb,  um  fo  bunfler  er* 
fd)eint  bie  grüne  garbe.  $ie  gebrucfte  halbwollene  SGBaare  wirb  30 
Minuten  lang  gebdmpft.  4  ©rao  frarfe  9tr)amntnbrür)e  unb  8  ©rat) 
flarfe  ©elbbeerenbrüf;e  geben  ein  f  d)  ö  n  e  6  Weitere*  ©raögrun  j  audj 
eignet  fiä)  ba*  £ampfgrün  SXJr.  3  fer>r  gut  für  Den  Chaine-Coton- 
£rucf. 
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Sampffarben  für  90114  fc$afroonene  ©toffe. 

(Schöne*  reines  £)ampfgel&. 

'/4  Sftaji  9t^anii|tt|bru^e  6  ©rat  Zäunte', 
V«  SWaf  ©elbbterenbrübe  4  ©rab  fttaumt'  mit 
8  Sotfr  SBeijenjldrfe  ©erfocht,  wm  8*«**  genommen  unb 

no#  lfl«w«rit| 
12  2otf>  gepulverter  eifenfreier  3(41111  eingerührt. 

9?od)  lebhafter  unb  intenftoer  erfdbeint  bie  gelbe  garbe,  wenn  ber* 
felbeu  nur  3  Cot£  ^lauu  unb  na$  ganzem  $rf alten  %  Cotfr  mit 
ejftgfaurem  SRatron  neutralijtrte«  3innfali  jugefefct  wirb.  4  ©rab 
jlarfe  9tyamninbrü£e  unb  2  ©rab  flarfe  <3Mbbeerenbrü$e  liefern  eben« 
faU?  ejn  ^ et f e re*  ©elb. 

^ampfgrün. 
Vs         9tyamninbru$e  6  ©rab  fcaume, 
V«,  Styaß  ©elbbeerenbrttye  4  ©rafr  SÖaunW, 
SÖajfer, 
6  Coty  Älaun, 

|  7»  bja  ^  2ot§  Jnbigpcarmin,  werben  über  bem  geuer 
mit 

20  Cot^  fein  gemildertem  ©ummi  uerbieft,  bann  ganj  er* 
faltet  mit 
1  2ofi  boppeltera  <E$Ioftinn  gefd^drft. 

3*  me|r  ber  grünen  garbe  int  93erbaltnijfe  Jnbigocarmin  juge* 
feft  wirb/  um  fo  bunffer  erfa)efnt  fte.  4  ©ra$  flqrfe  3tyamninbrü$e 
unb  3  ©rab  fiarfe ©elbbeerenbntye  geben  ein  fcfyoned  $eitered©ra3* 
grün ;  auefc  eignet  f|cf>  bad  X)ampfgra$grün  SRr.  8  ebeqfall*  fefrr  gut 
fijr  ben  Mou»seline-de-laine-X)rucf.  £ie  gebrutfte  MouMelinerde- 
laioe-JBaare  wirb  36—40  Minuten  laug  gekämpft. 

3nwenbt<ng  in  ber  ®c$afw  offen  färb  er  ei. 

SDBetf  $um  Huffc&fießen  unb  (Sntwicfefn  be?  gelben  SH^amninertraft» 
pigmenti  auOföliejificfy  nur  3inncf)forür  bad  roitfenbe  2lgenO  bilber<  fo 
fann  lofe  8ÖoDe  ntc|>t  bamit  gefärbt  werben,  weil  fte  fia>  im  gärben 
jufammenjie^t,  darf  fpräbe-  wirb/  au$  jtd>  überaus  föwer  frempetn 
unb  niebt  gut  oerfpinnen  faßt. 

©ewebte  wollene  @toffff  $uc$e,  (£aftmir,  gfaneO  unb  anbere  ber* 
gleiten  Bruge  raffen  ft$  hingegen  in  allen  garbenobjhtfungen  föon 
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gelb  färben ,  wenn  enrroeber  bie  3*U;J*  tyrcm  ©ewicr)te  uacr)  mit 
»/6  frnjtalliftriem  3innfalj  (3inncr)forÜT)  imprägnirt  unb  bann  im 
9?t)amiiinertraftbabe  ge färbe,  ober  aucf)  bem  gärbebabe  baö  3innfa(j 
jugefejjt  wirb. 

3m  erften  Salle  wirb  baö  3innfat$  bei  24  ©rab  SReautmtr 
flBdrme  in  ©affer  gelöjt,  unb  fo  lange  unter  uitauögefefctem  Umrur)* 
ren  £alpeterfäure  $Mn$ugetro  pfeif,  btd  bie  entjlanbene  milcfcartige 
ftlüjfigfeit  (baftfd)e*  3inncrj(orür)  oerfcfcwinbet  unb  gan$  wafferflar 
geworben  ifh  3«  foldjer  fcefdjaffen&eit  werben  bie  $uoor  burcfyie^ren 
SBoüengewebe  einige  9BaIe  in  ber  gluffigreit  herumgezogen ,  aiobann 
eine  t)albe  <&tunbe  barin  liegen  gelaffen,  (Kniact)  tjeraudgenommen, 
jum  Abtropfen  gebracht,  gut  audgefcfclagen  unb  int  SKrjanininertraftbabe 
bei  4$  ©rab  SReauraur  SESärme  anfangenb  bid  jur  @iebt)i£e  gefärbt. 
3e  ^dr)er  bie  Temperatur  beim  gärben  gegeben  wirb ,  um  fo  tiefer  er« 
föeint  bie  gelbe  garbe. 

3m  i wetten  gaffe  wirb  bem  JHbamninejrtraftbabe  baö 3innfaf| 
bei  55  ©rab  Steattmur  SBärme  zugegeben,  bie  gut  bur$ne£ten  3euge 
in  bad  te«b  eingebracht  unb  bei  jleigenber  Temperatur  bie  gelbe  garbe 
bifl  jur  gewünfcrjten  Sftuance  gefärbt.  ©run  fanu  nur  baburd)  gege* 
ben  werben ,  baß  bie  in  ber  fBaib'  ober  ®obafdpe  gefärbten  Stoffe, 
bie  in  ber  SBolle  blau  gefärbt  finb,  mit  3innd)iornr  imprägnirt  unb 
bann  im  9f$amn inert raftbabe  gefärbt  werben,  weil  $tioor  burd)  3inn* 
falj  unb  gelbeO  Pigment  bargejtellte  gelbe  Gewebe,  wenn  fie  in  ber 
SBaib*  ober  Qobafupe  grün  gemacht  werben  follen,  einen  überaus 
U)iber(i(r)en  unb  unangenehmen  ©erurf;  annehmen,  ber  nie  gan$  bar« 
and  $u  entfernen  ift,  auefj  aufierbem  bie  3nbigofupen  burd)  bte  3inn- 
baftO  nacrjttjeilig  afterirt  werben. 

@äcrjfifcr;grun  wirb  ermatten,  wenn  bie  gelbgefärbten  3*uge 
mit  ®d)wefeIinbigoblaufäure  ober  fctjwefelinbigoblaufaurem  Patron 
ber;anbelt  werben. 

Oliven  färben  (äffen  jieft  baburd)  barjteUen ,  bafj  bie  gefbge; 
färbten  3ewg«  mit  Sifenottriolauflofung  nuancirt  werben. 

JDie  <£ttrcmtt<mmr|eK 

£ie  (Surcuma wurjef,  ©ilb--  ober  ©elbwur$el,  inbia* 
nifetjer  ®afran,  von  ben  gran^ofen  Terra  merita,  von  ben 
3nbiern  Tu  im  er  ick,  and)  Haie  Ii  genannt,  ijl  bte  2Bur$el  ber 
^urcumapflau^e  (Araomum  curcuma),  welche  in  ben  wäßrigen  ©e* 
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genben  Oflinbiend,  uorjugfich  in  9)?alabar/  auf  Geolon  unb  3<m>ä> 
ber  3nfcl  SBalo,  ben  molucfifchen  <3nfeui,  §&ina  unb  Gocf)in<htna 
häufig  angetroffen  wirb/  wo  fte  balb  wilb  wdchfl,  t$et(d  auch  gebaut 
wirb.  2iu<h  in  SBeflinbien,  auf  »arbabod,  Sabago  unb  einigen  an* 
bern  antillifcben  3nfe(n  wirb  biefed  garbematerial  gebaut.  £>ie  Sur« 
cuma  oon  Jabago  unb  einigen  wejltnbifchen  3nfetn  fott  nach  ber  Um 
terfucbung  oon  $bertc)oUet  bie  oftinbifche,  fowot)l  in  ber  £icfe 
ber  SBurjef  afd  auch  im  Gkhalt  an  gelbem  $>igntent  übertreffen.  3m 
Jpanbel  wirb  bie  ganje  gurcuma  in  ftatlen ,  bie  gemahlene  SGÖurjel  in 
SajTem  ju  un6  gebracht.  Sir  erhalten  fie  auö  3aoa  burch  bie  ijoUän» 
ber,  aufl  ©oa  burch  bie  ^ortugiefen  unb  aud  Bengalen  burch  bie 
(Snglänber. 

(S$  gibt$wei  2(rten  ber  (Eurcumawurjet,  nämlich:  bie  runbe 
(Curcuma  rotonda),  bie  oorgüglicf)  «um  Sdrben  bient,  unb  bie 
fange  (Curcuma  longa),  welche  auch  von  ben  tnt>ifd>ert  ©offern 
nun  SSürjen  ber  QetränrV,  bed  SKeifed,  ber  gifcbe  unb  anberer  Sflat)» 
rung$raittel  flatt  ©afran  im  ©ebrauch  ifl.  Sie  SBur^el  wirb  bei  und 
auch  oon  ben  Srecböleru  gebraust,  inbem  fte  bie  SBurjel  an  bat 
jpolj  galten,  um  gelbe  S^rbe  $u  erhalten,  fo  wie  man  fcfcwarje  «Hinge 
mit  einem  eichenen  &pan  hineinbrennt ;  man  muß  bie  SGßur^el  aber, 
ft>e  fte  an  Daß  Jpofj  gehalten  wirb,  mit  bem  SRunbe  anfeuchten. 

Sie  (Jigenfchoften  einer  guten  (Surcunia,  fte  mag  von  ber  run* 
ben  Ober  langen  Gattung  fein,  flubjr  baf  fi*  frif*,  gefunb,  biaV, 
hart,  fefl,  rundlich,  fchwer,  b^rn'd,  im  Bruche  §U  unb  ba  gldnjenb 
unb  liiert  Ictct>t  gerbre4)(tcr>,  äugen  grün(id)  gelblich,  innen  frifcr),  gang 
fafrangelb*  faYarf,  etwaö  bitterlich  fd>mecfenb  fein,  unb  ben  ®peia)e( 
beim  «Äauen  jlarf  fafrangetb  färben  mufj.  Sie  längliche,  höcferige, 
Frumm  gebogene,  fiugerbicfe  SÖurjel  wirb  inet)r  geachtet  a(0  bie 
runbe.  Sie  fcblechte  (Surcumawurjel  ifl  leidjt,  leicht  jerbrechlich  unb 
wurmflichtg ;  bie  oerborbene  SSB>ur$el  jtet)t  äußerlich  fchwarj  aud.  <£* 
ifl  aua)  nicht  feiten,  ca§  bie  gcmah'ene2Bur$el  im  ^>anbe(  mit  bunuen 
©urjelfafern,  mit  @taub,  (Srbfenmr^l «  gelber  (Srbe,  0anb  u.  f.  w. 
oerfdlfcht  vorforamt.  Sie  frifche  grüne  2Bur$el  liefert  etwa$  fampfer* 

M 

artiged  gologellvö  Of,  weichet  einen  flarfen  ©eruch  unb  ©efchmarf 
bepbt.  SiefeS  Öl  ifl  auch  noch  in  ber  trocfnen  SBurjel  wirffam. 

pelletier  unb  53 o gel  haben  bie  Gurcumawurjel  einer  cbe- 
mifchen  Uuterfuchung  unterworfen  unb  gefunben,  baß  fte  aud  folgen- 
ben  Stoffen  nifommengefe^t  bejleht: 
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X.  einem  £ol$igen  Stoffe ; 

2.  ®tdrfme$I; 

3.  einem  eigenen  gelbfdrbenben  Stoffe ; 

4.  einer  braunen  fdrbenben  2Baterir,  Derjenigen  ähnlich ,  welche 
man  aud  verfcfyiebenen  (Srtraften  erhalt; 

5.  einer  fleinm  Selige  ©ummi; 

6.  einem  fluchtigen,  tooblriechniben  unb  fcf>arfen  Die,  unb 

7.  einem  Meinen  Jlntbrife  faljfauren  Äalf, 

Der  auogef Rieben  e  reine  gelbe  garbjioff  (Curcumin)  ijl  im  con* 
centrtrten  3u(tant>e  röt&ltcbbraun ,  fein  jert&eilt  gelb,  jerfießt  ettoad 
au  ter  Cuft,  töjr  fid)  mit  gelber  garbe  in  fechenbem  SEBajfer  wenig 
auf,  beilo  bejfer  aber  im  Mtofyol  unb  itt)er;  concentrirte  Huflofungen 
beft£en  eine  braunrotbe,  oerbiinnte  eine  gelbe  garbe;  d£enbe  2llfa* 
lien,  Hälfte  lofen  ben  garbßoff  mit  braunroter  garbe;  föroad^e 
<2>duren  üben  (eine  gBirtung  au*,  bie  <2jf»9fdure  aufgenommen,  welche 
i$n  auflotf,  o£ne  feine  jjarbe  &u  oerdnbern.  93tr!e  9Ärtallor»oe  bebin* 
gm  rötb(id)ge(be  ober  rott)lichbraune  9}ieberfcf)ldge  in  ber  ivdjferigen 
Cöfung.  X>te  meifren  Sauren  fchwdchen  bie  gelbe  garbe.  fllfofjol  jiejt 
mit  ipilfe  ber  ©arme  auf  ber  (Eiirrumanmr&el  fo  oiel  garbjloff  aud/ 
bog  er  gang  brdun(ichrot$  bquon  wirb, 

flu*  ber  affo^olifchen  ünftur  fallen  : 
faf$faure«  3*nnorpbul  einen  rdt^Iic^en j 

ejTtgfaure*  fclei  v    fajlanienbraunrotfren ; 

falpererfaurel  SMet  »  hellgelben; 

falpeterfaureä  Silber  unb  Ouecffilber  »  rötlich  gelblichen  SHi> 
berfc^lag 

<©a($faured  unb  fchrorfelfaure*  (gifen  erzeugen  fein«  lieber« 
f<t)(ag,  färben  bie  2(uflöfung  aber  braun. 

Dur*  |]ebenbe$  SÖaffer  tpirb  ein  fiebriger  2(bfub  oon  gelber 
garbe  ersten.  Die  Hlfalieu  oerbinben  (ich  fefcr  (eicht  mit  bem  $ig? 
ment  ber  (Eurcutna  unb  machen  badfelbe  mit  einer  bräunlich  rotten 
garbe  im  SBajfer  auflfldlid).  2$irb  bie  altalifche  tfufldfung  mit  einer 
fchioachen  Saure  neutraltfirt,  fo  fallt  ber  gelbe  garbjtoff  barau$  nieber. 

Die  mit  2Bajfer  oerfchiodchten  Sauren  vergalten  (ich  $um  $>ig» 
meiitber<£urcumawur$el  wirfungSlod.  Die  concentrirte  Schioefelfdure, 
Saloeterfdure,  Soljfdure  unb  $>$odp$orfdure  äußern  eine  auffalienbe 
2Birfung.  SÖÖeiin  man  bie  puloerifirte  Subjtanj  ober  bereu  Auflösung 
in  *4(fa$o(  mit  concentrirter  Schwefelfdure  übergießt,  entfielt  fogleich 
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ein  (£armofuirot£  oon  prächtigem  ©fanj.  SBirb  SGBaffer  tyinjugcjradjt, 
fo  »erfcfywinbet  bie  rot$e  garbe,  unb  bie  färbenbe  Materie  faVdgt  fld) 
in  fronen  gelben  gloef  en  nieber.  ©alpeterfäure  unb  ®al$fäure  bringen 
biefelbe  Sftirfung  $eroor,  allein  ed  wirb  eine  größere  «Wenge  bavon  <v 
forbert.  $$oftp£orfdure  befiel  ebenfalls  bie  (gigenfefeaft  bie  dtircuraa 
$n  rotten,  jebod)  mit  weit  geringerer  @tdrfe.  &urrj)  p^oöptyorige, 
fd)wefelige,  &oblen*  unb  £nbrot^ionfdure  wirb  bie  (Eurcumo  ntc^t 
gerottet.  £>ieiÖorajrfdure  mit  ber  aIPo^ofifcr>en  (Eurcumatinctur  jufoni' 
mengebraefct,  dnbert  bie  garbe  niefct,  wenn  aber  ber  Alfo$ol  wr* 
bun|tet,  fo  trennt  fid>  bie  fcorarfäure  inbem  foldje  ben  garbftoff  an* 
jie&t,  unb  man  erhält  ein  fdjoned  carmoftnrot&ed  $>uloer.  £c-woy( 
in  fetten  ald  dtr)erifcr>cir  Dien  ijt  Der  garbfloff  ber  (gurcuma  leicht  aif* 
lööficfj.  üBit  ftüjftgem  Ammonium  o£ne  ©arme  bigrrirt,  erhalt  man 
rtne  bräunlid)rott)#  garbe.  Sßirb  bie  SBurjel  f)in$t$tn  barin  gefodjr, 
fo  befommt  man  Anfang*  eine  braunroter  garbe,  bie  aber  fo  wirb« 
Temperatur  in  bie  £ö&e  gefct/  me£r  unb  me£r  »erfc&wtnbrt  unb  $ulr$t 
in  ©elb  uragewanbelt  wirb. 

gett,  fo  wie  einige  anbere  t$ierifcf)e  ®ubjlan$en  befifcen  eine  ge* 
wijft  93erwanbtfd)aft  jur  (Eurcumafarbe.  SBolle  oerbinbet  (tcf>  batnit 
o$ne  SWit^ilfe  einer  Sbeije  unb  jwar  fefler,  ald  wenn  fte  mit  88ein|Wn 
unb  Alaun  angefotten  wirb. 

3n  ber  $>d)a fwollenf drberei  wirb  bie  (Eurcumatourjrl 
für  $ufammengefe&te  garben,  bie  viel  ©elb  erforbern,  nämlidj:  für 
ein  wo&lfeiled  »raun  unb  Oltoen  oerwenbet.  Um  mit  dütcumaWi 
gelb  $u  färben,  wirb  bie  gepuloerte  SBur^el  in  SBaffer  aiidgefoo)^ 
unb  bie  SBaare  in  bem  AbgufJ  gefärbt.  9}?an  erbdlt  ein  für  ba*  3ugt 
fe§r  angenehmes  QU  o  l  b  g  e  l  b ,  w«rlct)cö  aber  leiber  an  ber  Cuft  unb  bem 
?id)t  oon  feiner  fceflänbigfeit  ifr.  $ie  §urcuma  wirb  juweilen  an* 
verwenbet  bie  garbe  beö  SBauo*  golbgelber  $u  machen,  unb  ber  @cfyar» 
(abfärbe  eine  me£r  oraniengrIbli$e  ®efyattirung  ju  erteilen. 

@eibe  fdrbt  jtd>  im  (Surcumababe  fe£r  fd)on  golbgelM« 
garbe  tj)  aber  ebenfalls  ntc^t  ädjt.  3«  ber  ßeberfärberej  wirb  bi< 
Qurcuma  ^tn  unb  wieber  aud)  jum  ©elbfärben  gebraucht. 

3n  »erubrung  mit  ben  Alfalien,  ber  @eife,  bem  ®cbw<ifj  unb 
felbjl  bem  ®»ei*el  ge$t  bie  gelbe  Gurcumafarbe  in«  Äot^e  über,  fann 
aber  burd>  fd)wae$e  <&dure,  wie  (Sjfig  ober  einem  fauern  Salje,  f. 
Alauu,  Seinjiein  u.  f.  w.  leicht  wieber  ^ergejtellt  werben. 
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3!nwenbung  in  ber  8et n e in u n  b  iBatfrawoire nfärberei. 

Unter  allen  Mannten  gelben  $>flan$eii»igmenten ,  bie  in  ber 
Petiten'  unb  ftaumwollenfärberei  jum  ©elbfärben  oerwenbet  werben, 
bietet  bie  (£urcumawur$e(  ba6  einzige  fubflantioe  Pigment  bar/ 
welche*  (icr)  o£ne  3wifd)entnittel  (93a  fi  6)  mit  ber  oegetabilifd)fn  Safer 
afd  garbe  uerbinbet.  3&r  gelbe*  Pigment  $at  nidjt  bie  entferntere 
©erwanbtföaft/  weber  ju  ben  erbigen  nod>  metallifcften  fcafen ,  fo 
bafl  biefe  meber  $ur  <Entwi<fe(ung  nocfe  größerer  fcefefrigung  ber  garbe 
beitragen;  im  ©fgentfceil  bie  garbe  babur$  weniger  lebhaft  unb  öftert 
von  geringerer  £>auer  erfd}rint. 

Um  ben  gelben  garbßoff  ber  (Eurcumamurjef  in  SBajfer  auflöö* 
lieber  gu  mact)fii,  wirb  bemfefben  jutn  <Ertra$iren  ein  ?ilfali  jugefefcf, 
woburcr)  bie  ©erbiubung  mit  ber  baumwollen»  unb  Ceinenfafer  inniger 
erfolgt.  Die  in  bem  ifuOjuge  braunrot^  gefärbten  &aumwol(en<  unb 
deinen jloffe,  werben  im  glug  einmal  &erumgewafd)en ,  burefc  ein 
fcr)wacrje6  &äure->  ober  faitre*  ^qtjbaö  genommen/  woburcr)  ein  glän* 
$enbe6  unb  fdjöiKd  @db  junt  33orfcr)ein  fommt.  SBJtU  man  ein  mebr 
feunffeä  ©elb  haben/  fo  wirb  bie  braunrot!?  gefärbte  SBaqre  r\id)t  erft 
im  glujfe  gefefc  weift,  fonbern  unmittelbar  naefc  bem  gärben  uub  2(u0< 
roinben  im  a(f abfegen  iöabe  gefäuert. 

SBei  bem  ©elbfärben  mit  ber  (Eurcuma  oerfahre  i$  auf  nacfcflt' 
^enbe  SEBeife : 

»Um  ben  garbftoff  möglich  ju  ejrtrahiren,  wirb  eine  helle  $otf* 
afcfyenlauge  bereitet/  bie  fein  gepulverte  (Eurcumawurgel  in  einen  J6(» 
jernen  @tänt>?r  gegeben/  ^inreic^enb  $eifk$  SÖajfer  $ugegoffen,  bann 
fcje  erwärmte  Kalilauge  hinzugegeben/  wohl  burd)  etnanber  gerührt  unb 
taö  ©an$e  in  btefem  3u(ianbe  48  0tunben  lang  jugebeeft  fielen  ge* 
latfeh,  in  welcher  3eit  ftd>  ba*  Pigment  oaUflänbig  in  ber  wäfferigen 
£a(i(ange  aucigegogen  beffobet.  3unt  gärben  für  20  §tucf  %  breite 
60  Siener  (EUen  lange  (Ealico  werben  auf  biefe  SSBeife  80  9>funb 
(Eurcuma  mit  10  ^funb  9>ottafcr)e  be^anbelt,« 

&ad  gärben  verrichtet  man  in  einem  30  ©rab  SReaumur  warmen 
SBajferbabe/  in  weldfjed  ber  vierte  $&ei(  bed  juoor  gut  aufgerührten  Sur* 
cuma«ÄuOjugea  gegeben  wirb.  SRan  geht/  nacrjbem  ba*  ©ab  fo  t)erge* 
richtet  tf!  ,  mit  4  @tucfen  egal  burc^ne^ten ,  feucht  gemalten  3eugen 
über  ben  ipafpel  in  baäfelbe  ein,  winbet  fo  lange  unter  befräubigem 
33reitba(t*n  unb  Untertauchen  bie  SEBaare  hin  unb  wieber/  biö  fte  gang 
gleichförmig  gefärbt  erfdjeint.  @ie  wirb  jefct  über  bem  gärbebabe  auf 
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bentAudwtnbrpffocf  aufgewunden,  von  ba  entwehr  gleich  an  ben  gluj 
gebracht  unb  einmal  gefchweift,  ober  auch  in  manchen  gälten  unge« 
fchweift  für  baO  dauern  bei  eeite  gelegt.  @inb  bie  erften  4  etucf« 
fertig/  fo  wirb  bem  gdrbebab  wieber  frifcher  3u*$ug  gereift,  auf« 
neue  4  ®tucf  eingebracht,  unb  fortan  fo  lange  manipulirt,  bid  alle 
20  Qtücfe  auf  biefe  ©eife  gefärbt  unb  ber  Abfub  erfchöpft  ifr. 

SBenn  weiße  3Baare  gelb  ju  färben  ift,  fann  bie  alfalifdje  Sauge 
jora  beffern  Auffcbließen  be«  pigmenti  jlärfer  in  Hnwenbung  gebraut 
werben,  wobei  man  bann  weniger  garbmaterial  bebarf.  53ei  juoor  in 
Äropp  febwarj  unb  rot£  eingefärbten  Sftufiero  barf  hingegen  fcad 
affalifche  ©al  j  nia)t  ju  vor^errfebenb  fein ,  weif  ed  fonfl  leidet  notj* 
tjeiltg  auf  bie  Arappfarben  wirfen  würbe. 

@aure  Xb&ugd'&dber. 

SWacb  bem  gdrben  im  a(fa(ifcben(Eurcumababe  erfcfceint  bie  ©aare 
braunrote)  gefärbt.  Um  fie  in  ein  fcf)öne$  unb  feurtged  ©elb  umjuän* 
bern,  wirb  ftc  in  einem  ber  alfalifeben  fcaftd  entfpredjenben  faureo 
falten  fcabe  durchgenommen ,  wofür  (ich  @cbwefelfäure,  faure  fd)i»e* 
felfaute  &al$e,  £od)fal$,  faureö  weinfteinfaured  Äali  unb  alle  $flan« 
jenfäuren  eignen.  9Äan  richtet  für  biefen  3wecf  in  ber  Snäfje  t>eö  gCujfeö 
angebracht  eine  38anne  mit  ipafpel  oerfetjen  oor,  füllt  biefelbe  etroad 
über  3/4  mit  glugwaffer,  fe(>t  nur  fo  otel  öäure  ober  faure  ©als* 
auflöfung  &in$u,  alä  erforderlich  wirb,  bie  gelbe  garbe  gan$  $en>or» 
$urufen.  &oba!b  fie  oolifornmen  glän$enb  erfchienen  ifl,  wirb  oie 
SBaare  aud  bem  söabe  genommen,  im  glujfe  gut  gewafchen,  auöge* 
wuuben  unb  im  Schatten  möglich)*  fcbnell  abgetroefnet. 

93eim  (Selben  in  bem  fauern  93abe  wirb  bie  SBaare  jtücfiwifi 
be^anbelt,  unb  bie  burcr)  bad  Hlfali  confumirenb  gebunbene  ®äu« 
im  gortlaufe  ber  Operation  bureb  frifebe  ergdnjt.  #ür  juoor  mittrljl 
Ärapp  fchwarj  unb  rot&  eingefärbte  OTufler  £abe  ich  ium  ®M*tn 
ben  Alaun  am  ocr&ügfichften  gefunben ;  auch  fann  bem  Alaun  ju  gl«'» 
d)en  feilen  Äocbfalj  unb  für  me£r  ind  QJolb gelbe  (lechenb  &a* 
doppelte  ©ewicht  Äoä)fa(j  bingugefept  werben.  (£(fig  unb  bie  onfcem 
cpflan^enfäuren  geben  ebenfalls  ein  fetjöned  (Selb ,  werben  aber  t^re* 
bö^ern  greife«  wegen  nicht  bafür  oerwenbet.  93ei  unigelb  ju  fdrbenber 
baumwollen«  unb  Ceinenwaare,  fann  man  jum  Säuern  aua)  ber 
wohlfeilem  ©chwefelfäure  (ich  bebienen. 

3m  Allgemeinen  $at  man  bei  ber  (Säureoperation  £duptfdaVi$ 
barauf  SHiicffic^t  ju  nehmen,  baß  ba$  ©ab  bem  Söorjanbenfein  M 
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ber  SBBaare  anhängenpen  olfatifdjen  ©afjed  jar  Meutralifation  beffef* 
ben  entfpred)enb  verwendet  werbe,  bafcer  nie  411  fauer  in  ttuwenbung 
fomme,  weil  fonfl  bie  ^erge|l«rUte  gelbe  Barbe  burd)  bie  «Säure  e£et 
gefd>tväc^t  ald  er^t  wirb. 

3n  frityern  3*iten  $abe  id)  oor^üglid)  bei  folgen  SOTufrern ,  wo* 
bei  &d)ivar$  unb  9fot£  angebracht  ijr,  raid) aud)  bed  gifetholjed  beim 
gärbeu  ber  <£urcuma  mit  93oitbeiI  bebient,  wobei  für  80  8tücf 
5/4  breite  45  SEBiener  (SUen  lange  (Ealico,  70  $>funb  (Surciiraa  mit 
25  9>funb  $ottaf4)c  nacfc  ber  eben  angeführten  ©cife  für  ten  (Eurcu» 
ma  2111*4119  be&anbelt  würbe;  welkem  furj  vor  bem  gärben  ein  frifcfter 
wäfferiger  2tbfub  von  7  9>funb  gifetho(&  unb  V4  ^>funb  ^ottafdje  ju« 
gefegt  worben.  83eim  gärben  wirb  ganj  nad)  obiger  2Jrt  »erfahren, 
aud)  bie  gelbe  garbe  burd)  Blaun  entwicfelt. 

$d)  ^abe  aud>  ju  jener  3"t  ©elbgrunb  mit  föwarjem  unb  ro* 
t$em  aufbrucfe  $ufammen  in  einem  (Eurcumababe,  weitem  gernam» 
butyo(&--?(bfub  unb  ©aliud  jugefrfct  würbe/  aufgefärbt.  Riebet  würbe 
für  ten  fcfcwargen  Drucf  $ur  Raffte  fcoljfaured  (Eifen  12  ©rab®eaumt' 
unb  gewöhnliche  (Eifenbruhe  7  ©rab,  für  9?otJ,  effigfaure  $honeroe 
8  ©rab  mit  Starte  vertieft  aufgebrueft,  unb  bad  gärben  auf  nadelte* 
$enbe  SBeife-  verrietet: 

9Äan  bereitet  ftdj>  einen  2)ecoct  0011  gernambuf  ober  auch  gutem 
$c3tniahol$/  gießt  benfelben  in  einen  Äeffel,  in  welkem  bod  $u  bem 
gärben  $inreid)enbe  ©ajfer  beftnblid)  ijr,  bringt  bie  feingemahlene 
(Eiircuntaivurjfl  unb  ben  fein  gettofkneu  ©aliud  hiniu/  U1)b  färbt  von 
falt  in  langfam  fieigenber  Temperatur  biö  411  76  -  78  ©rab  SReaumur. 
Z>ie  auf  biefe  2trt  gefärbten  Stoffe  werben  in  glugwajfer  rein  auöge« 
waföen  unb  bur<r)  ein  mit  2ltaun  angefduerted  SGBajTerbab  genommen. 

2)ad  «öerhältnig  ber  anjuwenbenben  Droguen  für  1  ®tücf 
V«  breiten  45  tföiener  Sllen  langen  (Ealico  befielt  in : 


3m  Ipauögebraucfce  $a\>e  ich  für  f feinere  ©egenjiänbe,  j. 
einzelner 9J?ouffelin«  unb  fcati|rtücbcr  tc,  bad  Pigment  ber  gröblich  ge* 
ftofjenen  (Eurcunta  burch  Seingeifi  audgejogen  unb  bie  erhaltene 
Sinctur  mit  SBajfer  oerfchwächt,  bie  $u  färbenben  ©egenfranbe  barin 
gefärbt  uub  im  Statten  abgetroefnet,  wobureh  ftch  ein  ^eitere*  ©elb 


3  <pfunb  gernambufholj 
$/4    »  (Eurcuma 
V4    »  ©aliud 
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jijrirt.  Starben  bergfeierjen  @acr)en  md)  bem  2(btrocfnen  burcfc  ein 
llladnbab  genommen,  fo  fann  bie  garbe  anginem  nuancirt  werben. 
«Hottet  man  bie  gelbgefärbten  ©egentfänbe  in  einem  ®afIorbat>e,  fo 
erhält  man  oraniengelbe  unb  Orangeabfhifungen. 

9Wan  $at  in  frühem  3eiten  bie  (£urcumawur$el  auet)  für  beu 
Safelbrucf  anjuwenben  gefugt,  ttub  bafür  ben  Hbfnb  mit  frifct)er  £u$« 
mild)  »erwenbet,  allein  ber  Unbetlänbigfeit  ber  garbe  wegen  balb 
Bieber  angegeben. 

83ei  ber  fdjonen,  ficr)  bem  Hnge  barbietenben  fubflantioen  gelben 
Gurcumafarbe  unb  ber  Ceic&tigfeit,  bie  @toffe  o&ne  gro0e  ©cfcwiertgfeit 
ju  färben,  tfl  nur  gu  bebauern,  baß  man  bid  jefct  noefe  fein  üBittel 
gefunben  $at ,  fit  haftbarer  gu  firiren.  Die  garbe  verfließt  an  ber 
0onne  bald  /  wogegen  fte  fid)  im  (Schatten  bem  Ciojt  endogen  lange 
bauernb  erhält.  34  bejtye  in  meiner  ftftujierfammlung  baumwollene 
@en?ebe,  weldje  mit  (Eurcuma  gelb  gefärbt ,  fdjon  über  40  3a&re 
alt  futb,  unb  noer)  eben  fo  glängenb  auofejen,  wie  frifer)  gefärbt. 

ffiadj  ber  8D?itt$eilung  be$  $rofejfor  Äaftner  foU  ba$  3innfal| 
in  93erbinbung  mit  ber  $orarfäure  geeignet  fein,  bad  Pigment  ber 
(lurcumarourgel  auf  feibenen  unb  baumwollenen  Stoffen  al6  eine  &öd;jl 
feurige  Orangefarbe  gang  bauerjaft  ju  befe(iigem  äaftner 
fd)(ägt  oor,  bie  SBaare  entweber  mit  borarfäure$a(ttger3tnnauf(6fung 
(l.^eil^orarfäure  auf  7  Steile  3innfal$)  in  SBajfer  gelöst  ju  im« 
prägniren,  bann  im  wäfferigen  (Eurcumaabfube  gelb  $u  färben,  ober 
bie  SGBaare  jttoor  gelb  $u  färben  unb  bann  in  einem  borarfäurejjalti* 
gen  dinnbabe  $u  be&anbeln.  Obwohl  er  feine  SBerfud&e  im  3a$r  1815 
in  Ponten  wieber^olte  unb  aufö  neue  jn  betätigen  fucrjte,  i(l  e6  bi$ 
jefct  nocr>  niemanb  änberem  gelungen  ein  gleicr^ed  SKefultat  gu  erhalten« 
34  felbfi  $abe  gleidj  h«4  ber  föefanntmacfcung  niedrere  Söerfncrje  na$ 
Äafinerd  Zugabe  unternommen/  allein  weber  burefc  ben  einen  nod$ 
burcr)  ben  anbern  ©eg  bejfen  fcefrauptung  betätigt  gefunben.  Die 
ftefultate,  welche  id)  erhielt,  waren  immer  nur  ein  r)o$e$  ©olbgelb, 
ba$  fwrj  nierjt  faltbarer  unb  nic^t  ferner,  ald  ba*  auf  gewöhnlichem 
SBeg  erhaltene,  erwieiV 

&it  &erbcrf$eururtrjti\ 

DieSÖurjel  bed  gemeinen  ®aue  rborn*  ober  ber  »erbe» 
rije  (Berberis  vulgaris),  ber  in  allen  Steilen  ber  SEBelt  wilb  wdcfcfr, 
färbt  ^afwolle  *&ne  fceifcilfe  einer  »eige  fe$r  fcfcön  gelb,  allein  bie 
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garte  wiberffefrt  md)t  im  geringen  weber  ber  ?uft  noefc  ber  eeife 
unb  flnbet  bafrer  eben  fo  mir  in  ber  95aumwollen'  unb  ^etnenfdrWret 
gar  feine  Süerwenbung.  2>er  gelbe  garbftoff  (iPerberin)  ifl  oorjügiid) 
in  ber  $Bur$el  bfö  &auerborn6  verbreitet/  in  wflcfyer  er  17  $rocent 
betragt.  3m  ©tamm  ift  baö  $3crterin  nur  ringd  um  ba6  Warf  unb 
na$e  bei  ber  SXinbe  abgelagert ;  ber  größte  Ifytil  ber  $oljfafer  hinge* 
gen  entölt  feinen  garbjtoff.  3e  großer  bie  ©tämrne  (inb,  um  fo  färb» 
reifer  erfdjeint  bie  Sur^el. 

£>ad  Berber  in  wirb  au0fd?liej}(icft  nur  jum  ©elbfärben  bed 
<&aftanl  wrwenbet,  unb  bietet  für  liefen  3nbuf)rie$weig  in  allen 
@aj!anfabrifen  ber  Seit  ein  wicfctigcfl  garbmaterial  für  bie  2>arjre(* 
lung  gelber  garben  bar. 

£>er  örlean,  aud)  Orleane,  Oriana,  Orenotto, 
Arnotta,  Anotto,  Rocou,  Roucou,  Rucku,  TJraku 
unb  Terra  Orleana  genannt/  ifl  ein  garbmaterial/  welcrjed 
vorgüglid}  auf  ben  antillifcrjen  3»fefn  ber  ehemaligen  fpanifeften  füb* 
amrrifaniföen  gefManbe/  (Eonenne  unb  fcrafilien  erjeugt  wirb,  fpäter 
aber  aua)  au*  Ojlinbien  ju  und  gebraut  mürbe.  X)er  SHame  Orlean 
rü^rt  «an  bem  gluffe  örellana,  wie  ber  Hmajonenftrom  anfänglich 
nad)  granj  be  Orellana/  ber  ihn  1541  befu^r/  genannt  wnrbe. 

Qiefe*  garbmaterial  befreit  aud  einem  buufelrothen  $eige,  wel- 
cher au6  einer  rotten  wadjdartigen  OTöterie  erlangt  wirb ,  womit  bie 
tarnen  ber  &4oten  bed  omerifaniferjen  fcaumed  Bisa  orellana  L. 
umgeben  pnb.  X>ie  röt§li*braunen  ©aiuenförne r  f?nb  oon  einem  etwad 
bunflen  jarten  $äatcf)en  umgeben  /  auf  welkem  fid)  bie  Örleanfub* 
fiaitj  befinbet  /  wel<r>e  in  ber  X>icfe  faum  eine  tfinie  beträgt. 

Ser  Orleanbaum  mäd)ft  in  gutem  &ofcen  15  bid  20  ®cr)uh  hö4 
unb  blüht  fdjon  in  anbert^alb  3<*$ren.  Sie  erjlen  9Miit£en  nimmt 
man  gewöhnlich  weg,  bamit  ber  93aum  ffer)  nicr)t  entfräftet.  3n  brit* 
ten  3abre  if*  ber  (Srtrag  am  reicht idjtfeii/  im  fünften  im  abnehmen, 
unb  im  je^nten  ferjon  gan$  unbebeutenb.  3%lic^  erhält  man  jwet 
(Ernten.  ftud  bem  %afle  bereiten  bie  gingeboruen  ©triefe,  bie  fejUr 
fein  follen  alt)  unfere  hänfenen.  2>ie  2Bur$el,  welche  aud)  gelb  färbt/ 
fachen  bie  Snfcianer  mit  gleite /  bad  bavon  einen  angenehmen  @e* 
fdjmacf  befommen  fott. 

£>'u  ®amenfa»fefn  bed  örleanbaume«  enthalten  eine  SRenge 
Heiner  erbfenförmiger  xotf)V\tyt  tarnen,  welche  mit  einer  fcr)önen, 
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rotten  tetgartigen  Materie  überwogen  finb  r  au$  welker  ber  Örlean 
mecrjanifd)  abgerieben  wirb.  «Oton  übergießt  bie  €amenfdritcr  mit 
wormcn  SSBattcr,  unb  weicht  fie  fo  lange,  btd  fid)  aller  anflebenbe 
Drlean  völlig  abgefonbert  £at.  Diefe  ?lbfonberung  wirb  burd)  $tani» 
pulatiou  mit  ben  Jpdnben  befördert,  Der  auf  biefe  SÖeife  abgefd)tebene 
Drlean  wirb  burdjj  ein  £aarfieb  gegojfen ,  über  frf)wad)em  Seiter  bid 
jura  biefen  £eig  eingebampft,  in  ^tücfe  $ertr)eilt,  unb  efwaö  feucht 
in  »ananen  ober  ®d>ilfbldtter  eingewief  elt  für  ben  £anbel  r)ergeric&tet. 

2(uger  biefer  Darftellungdart  bereiten  bie  ein$eimifd)en  Hmeri- 
faner  nod)  eine  feine  &orte ,  inbent  fie  bie  ©amenforner  in  ben  S?än> 
ben,  we?d)e  juoor  mit  äarapaöl  geölt  warben,  verreiben,  unb  bie 
baburefy  gewonnene  SOtajfe  abtroefnen.  tiefer  oon  ben  Singebomen 
bereitete  Drlean,  Xno tt o  genannt,  i(t  oiel  feuriger  unb  gldti$enber, 
ald  ber  burd)  bie  (Europäer  ©Qrgericbtete. 

Der  SRocfonaborlean  wirb  oon  ben  <£in»vo£nern  in  ©uoana 
ou 6  ber  audgefod)ten  *c3rü£e  ber  jerftoßenen  unb  aufgepreßten  Börner 
bargeflellt.  Jpduflg  werben  aurf)  bie  gezogenen  ©amenforner  in  einem 
Sbottid)  (SBeicfcfüß)  mit  SCBaffer  in  ©Ä&rung  gefegt,  inbetn  man  fie 
mehrere  2Bod)en,  ja  fogar  Monate  lang  fielen  (aßt.  (Sine  foldje  ®ty» 
rung  tragt  nierjt  nur  nicrjrd  jur  93erbefjerung  ber  garbe  bei ,  fonbern 
f<t)eint  fie  e£er  ju  oerfd)led>tern ,  fie  erleichtert  nur  bie  3lbfd)eibung 
beö  ÜBarfed  oon  ben  ©amen.  Sflad)  ber  ©dfcrung  brüeft  man  bie  SD?ajfe 
in  hieben  aud,  bie  auf  baö  2öeicr)faß  gefe|t  werben,  woburd)  ba$ 
S^ajTer,  weldjeS  bie  garbe  fdjwebenb  erhält,  wieber  hineinfließt.  £>er 
JRücfflanb  wirb  unter  flattern  beö  $>arabie$feigenbaumcd  aufbewahrt, 
bis  er  ftd)  burcr)  bie  ©df?rung  er£i{jt,  bann  wirb  er  wie  oor^in  be< 
Ijanbelt,  unb  man  fd£rt  fo  fort,  bi$  alle  garbe  auägegogen  iß.  Die 
fliidgefchiebenc  Barbe  wirb  mit  SBajTer  oerbünitt  unb  burcr)  ein  ®ieb 
gefd)lagen ,  um  bie  Ueberrejle  ber  ©amenförner  baoon  $u  trennen. 
Sftan  (aßt  nun  bie  garbe  jtcr)  fefcen ,  foeftt  ben  @a£  in  Ueffeln  eu 
nem  $iem(icb  feften  Seig  ein ,  laßt  t^ii  erfatten  unb  troefnet  tr)n  im 
0  chatten. 

Oeblonb  gibt  und  über  bie  Kultur  be6  Crleanbaumee)  in  Binc* 
rifa  unb  über  bie  ^wertmäßige  »ereitung  bet*  Drlean*  in  ben  Annale* 
de  chimie  Tom.  XLV1I  gatt*  ausführliche  SWadjricfcten,  (Sr  wenfc.t 
ftatt  bed  langwierigen  unb  mür)famen  GkfctjdftS  ber  Gerung,  wel* 
cbeö  uoerj  burd)  eintretenbe  gdulniß  leierjt  Ärantyeiten  oerurfacfccii 
fann,  folgenbeö  Verfahren  an:  >'2>ie  Drleanforner  werben  bloß  fo 
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lange  mit  SBajfer  audgewafcften,  biö  fit  fein«  garbe,  bie  uur  auf  ihrer 
Oberflache  enthalten  ifl,  mehr  geben.  3«  ber  ausgesogenen  glüffigfett 
wirb  bie  garbe  burd)  ©eine jfig  ober  Gitronenfaft  niebergefchlagen,  auf 
gtu>6$n(id)i  SBeife  eingefod)t,  unb  in  &<kfen,  wie  man  ed  mit  bem 
3nbigo  ju  machen  pflegt,  $um  Abtropfen  gebraut.  Diefed  93erfahrru 
hat  auch  5Qaucque(iu  aud  &  iraenförnern,  bie  ihm  2  e  b  I  o  u  b  über«» 
brachte ,  ald  bad  oorjuglichfle  erfannt ,  ben  Orlean  in  feiner  grofjteu 
Feinheit  ju  gewinnen.  Hin  nad)  oiefem  Verfahren  erhaltener  Orlean 
ifl  wenigflend  Viermal  fo  oiel  Werth,  ald  ber  gewohnliche  im  £an« 
bei  »orfommenbe.  2>er  frifche  £aft  ber  Bixa  orellana  erteilt  mit 
einem  3ufa{je  eine«  alfaltfc^eti  «gafcfd  ber  Baumwolle,  beirt  deinen  unb 
ber^eibe  nad)  &ancroft'd  93er)ld)erung  eine  noch  fejlereunb  rötere 
garbe,  ald  bie  aud  bem  zubereiteten  Orleau. 

£er  allrrmeifle  Orleau,  welcher  ju  und  nad)  Seutfchlauö  ge* 
bracht  wirb,  ifl  aud  Gapenne;  ber  aud  ben  ehemaligen  fpanifch*ameri* 
fanifchen  Kolonien  $u  und  gebrachte  Wirb  neben  bem  aud  (taneuue 
am  meiflen  gefchd&t.  dr  ifl  oon  mehr  gelber  garbe,  unb  unter  bem 
SHamen  21  n  o  1 1  o  befannt. 

3nt  £anbef  fommt  ber  Orleau  in  runben  ober  oierecfigen  Striefen 
oon  2  bid  3  ^fiinb,  ber  aUerfeinfle  ^tng^en  in  Meinen  £ud)en  obet 
Proben  oon  ber  Orifle  eined  (£onoentiondtha(erd  oor.  BUer  amertfa< 
uifdje  Orlean  wirb  entweber  in  gaffer  ober  Äiflen  gepacft,  in  ben 
Jpanbel  gebracht.  3ebed  gaß  entölt  gewöhnlich  840  bid  860  $funD 
Orlean.  X>ie  Bananen  unb  @d)ilfblätter/  mit  welchen  bad  gafi  aufge- 
legt ifl/  wiegen  20  bid  24  9>fmib.  £er  oflinbifche  Orleau  fommt  nidjt 
in  gaffertt  oor,  er  wirb  in  körben  nad)  Europa  gebracht. 

Sin  guter  Orfean  bilbet  einen  gleichförmigen  $eig  von  btitterar* 
tiger  (Sonfiflens,  ber  ftd)  fett  unb  nicht  erbig  oufiirXen  laflt.  Äußerlich 
tjl  er  in  bejler  Qualität  brdunlichroth/  ohne  fdjwar^e  2loern;  im  3«-* 
nern  oon  noch  lebhafterer  aber  hellerer  garbe.  3m  frifdjen  Buflanoe  be# 
fifct  er  einen  ©iolenwurjel«,  auch  möhrenartigen  ferner)  unb  faum  be* 
inerflichen  Ofofchmacf.  3m  ijanbel  erfcheiut  er  meifl  oon  fet)f  Wtbrigenl, 
oem  faulen  Urin  ähnlichen  ©eruet)/  welcher  b4ber  röhrt/  bafl  mau  in 
ben  3ftaga$(nen  ben  Orlean  nfit  Urin  ju  befeuchten  pflegt ,  um  ih« 
fletd  feucht  in  erhalten,  unb  bie  garbe  burch  bad  aud  bem  faulenben 
Urin  entwicfelte  ttmmoninm  ju  erhöhen«  3uf  Rapier  geflrichen  macht 
ber  Orlean  einen  bunfelrothen  gletf ;  jwifdjen  beu  gingern  gleitet  er 
burd>/  inbem  fiel)  nur  einigt  tläm  härtere  Äörner  benterflich  mad)eu/ 

u  »» 
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wefdjc  jUHfcften  Den  3dr)nen  fic&  leidet  jerbrütfen  Uffen.  GMäitynb* 
unb  $arte  fünfte  barf  ber  Orfran  niefet  enthalten,  $uu>eilen  fonnora 
aber  iv«i$e  ajdn$enbe  fünfte  vor,  welche  einem  vom  Urin  derntyrenDen 
2lmmonioffal$e  jujufdjreiben  finb.  Sin  Snnern  barf  Der  Orlean  »eöer 
fdjimmelid)  nod)  ungleichförmig  gefärbt  fein ;  bei  einer  anfangeiiDrii 
gduhiifi  ivirb  Die  Sorbe  immer  bldjfer.  3n  2Bajfer  löfl  fid)  Der  reine 
Orlcan  nur  t^ethveife  mit  bfetbt  lange  Darin  fuäveuDirt;  SBeingeitf 
\o]t  t$n  o£ne  einen  Surf jlanD  $u  fMuterlaffeu/  unD  in  Ablauge  auf 
grioft  MDet  er  eine  oraniengelbe glüjfigfeif. 

<&et)r  (>«!iift^  wirb  fcer  Örfean  prrfdlfct>t  ober  in  fd) fechten  Sorten 
$u  nnd  gebr ad) t.  £er  fdjfecfcte  Drfean  if!  fcfemierfg,  fcrjimmliaV  wr* 
fault,  mit  Urin  befeuchtet  unD  von  dußerft  unangenehmen  @<ru4 
(Er  befifjt  feine  fo  tebr)afte  garbe  im  ferueft,  ift  fd)ivar$  ober  geaDm 
u»D  färbt  u>eit  geringer.  3n  Diefe  dfaffe  gefcort  Die  weiche  mit  of ren 
Gumpen  ittmviefefte  £orte.  Äer  tfl  Den  erigltfcfcen  Kolonien  jiiberettcte 
Crlran  ift  fiel  geringer  dte  Der  au$  Den  fraii$öfifd)en  unD  Der  bed  f«ö»  ! 
amerifanifd)en  geftlanbed.  £)ie  6orte  ift  Äudjen  wirb  ju weilen  mit 
flargefiebter  £rbe,  £olud  oDer  3i^efmer)i  verfallt,  weldjeG  man 
DdDurd)  erfennen  fatfn ,  löenn  rrtan  Den  Örfean  in  Sßeingeijr  löfl,  w 
jtcr)  Dann  Dad  ^Gerfäffc^ungdmirtel  ju  33oben  fe£r.  liefet  feiten  wir) 
fogar  Die  feinjre  ®ort*e  mit  einem  9?ieberfd)lag  bed  orbindren  Örfeand 
verringert  im  JpanDel  angetroffen;  Diefe  i\t  oft  fo  jtörf  angefeuchtet/ 
Daß  fie  betrddjtlict)  iiid  ©ewietjt  fallt. 

Äserfdlfcrjt  fontmt  Der  Ortean  t)öd)it  feiten  dud  Den  tlrfpriwg* 
Irincern ,  er  wirb  erjt  in  Den  europdifdjen  ©ee-  unb  4?anDe(6pl<fyto 
unD  in  <J>ariS  mit  ^iegelmer)(,  SMuö,'  €o(corr)ar  ic.  verfdlfefjt.  Um 
fid)  über  Die  Sßerfälfdjung  ©ewiftyeit  $u  verfefcaffen,  t)at  ©irarbin 
jwei  ganj  juoerldrjige  Littel  in  <8orfrj)fag  gebracht,  ndmficr): 

I.  €  i  n  d  f  ^  e  r  u  n  g ,  wobei  eine  gewogene  £0?enge  Orleao  in 
einer  9>o*$elIanfd)aIe  über  Dem  SBaflerbaDe  vollfommen  au^e* 
trotfntt  in  einen  rarirten  ^(atinttegef  gebracht  unb  5ivif4)en  gl«- 
$enDe  Äofcle  gefiellt  wirb.  £er  Orlean  jerfefrt  fict)  ba(D,  »iro 
fcftmarj  nnb  entjünbet  |id)  fo  wie  man  Den  S)ecfel  abnimmt. 
rür)rt  oon  Beit  ju  £eit  bie  for)lige  90?aj[e  mit  einem  ©rat$  om# 
unb  je  ndr)er  man  ber  ($indfd>eruug  foinmt,  befro  me^r  oerjlarft 
man  ba*  geuer  unb  untermale  ein  (ebr)afted  diotfiglityrit,  t'^ 
nur  »pc^  2lfc^e  ojine  0pur  von  &c$U  übrig  i|l-  £><r  Siegel 
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wirb  je&t  oom  geuer  genommen,  bie  dufierticfc  anfcdngenbe  fd)c 
weggefäafft  unb  wieber  gewogen.  $er  auf  bie  angegebene  ffieife 
bei  80  ©rab  fteaumur  andgetrocfnete  Orlean  borf  ntd)t  me&r 
0I8  13  ^rocent  21fd)e  Jinterlaffen;  wenn  man  15 — 16  $>rocent 
erhält ,  fo  laßt  fid)  biefcö  tiod)  auf  einen  ge&fer  ber  SÖereifuna, 
fd/ieben;  eine  größere  9D?enge  rityrt  aber  offenbar  von  93erfdf* 
fcfjung  £er.  @ i rn r b i u  erhielt  au6  groben  oon  (Janenner 
Orlean,  bie  oon  g>arrd  ober  Sianted  belogen  waren,  22,  27, 
31,  58,  50,  75  «procent  Bfdbe.  ®ie  waren  alfo  mit  9,  14, 
18,  25  $>rocent  mincrafifcber  ®ubjlan$en  oerf*$t. 

2.  2>aS  <J>robefdrbem  Um  bad  gdrbeoermägen  eine«  Orlean« 
jn  erfahren,  werben  $mei  SÖdbcr,  eine*  oon  anerfannt  guter 
@orte,  ba$  anbere  oön  bem  juvrufenben,  jet>e$  aud  «/,  Cot$  bei 
80  ©rab  SHeaumur  getrocfnetem  irnb  gepulvertem  Orlean  unb 
Va  CotJ  fo&Ifenfaurem  Äali  (Sal  tartari)  unb  28  2ot& 
$8  äffet  bereitet.  9Äan  erfcijjt  nad)  unb  nad>  jum  Äocben,  nacr)« 
bem  man  in  jeöeö  S$ab  192  ökan  gut  gebleid)ted  Söaumwollen* 
garn  gefegt  $at,  erhalt  15  Minuten  lang  im  Äocfoen,  nimmt 
bann  oom  geuer,  (aßt  baö  ©am  eine  ®tunbe  barin,  winbet  e$ 
nacfc  biefer  3eit  au«,  wdfcfct  e*  mejirmafö  mit  SBaffer  unb  trocN 
net  ed  im  Debatten.  Unternimmt  man  bie  9>robe  mit  @oba ,  fo 
werben  auf  82  ©ran  £eiDe  8  ©ran  Orlean,  16  ©ran  fohlen« 
fanred  Sftatron  unb  14  ?ot$  SBajfer  genommen.  9?ad)  bem  fcroef* 
nen  vergleicht  man  bie  Nuancen,  ©eringe  Unterfdjiebe  werben  jii- 
weilenerft  bann  bemerfbar,  wenn  man  bie  garbe  burefc  verbiinn* 
ten  gjftg,  Gitronenfaft  ober  Warnt  aoioirt,  woburefc  ein  Oran-- 
gerot£  entfielt» 

Serglteberung  beö  Orleans,  (gtgenfcfcaftert  wnb 
©erhalten  gegen  c&emifcfye  2fgentten. 

3o0nunb$8ouffirtgault  £aben  bie  vor$ugticij|len  djemifdjett 
(Eigenföaften  beö  im  Spaniel  oorfommenben  Orleans  angegeben,  o£ne 
f\d)  mit  bem  ®toffe  ju  befödftigen,  weldje  i$m  feine  fdrbcnbe  Äraft 
geben,  Mad)  ber  ^diatpfe  von  3o$n  enthalt  ber  Orlean  in  100 
Steifen: 
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£arjige  Zfytilt  mit  färbenben  Steilen  verbttnNn    ....  28 


9>flan$cnfd}leim   26'/a 

gaferfubflanj   20 

garbigvn  (EjrtractivflofF   20 

(Sine  e  genthiimliche,  ficf>  bcm  Schleim  uu£>  Qrjrtractivfioff 

uahernbe  Sub|lau$   4 

Chue  Spur  ocn  geiviträhafter  €ub|lanj,  Saure 

unb  Kerluft  1'/, 


100 

3or)n  r)flt  bie  Orteanfubtran$  von  ben  tt)m  burd)  fcen  ©rafen 
von  Jpoffman6egg  jugefotumenen  getrecf neten  Samenf  örnern  ab< 
gefchieben,  unb  von  ben  Schleimtrjeileu,  welche  einen  &ejtanbfheil 
ber  Samenforner  aufmachen,  getrennt.  2)iefer  rein  erhaltene  Orlean 
jeigt  eine  rauhe  Oberfläche/  (inen  feinförnigen  Irlich,  eine  $o£e  faitfre 
buiiFeljiegelrcthe  garbe,  welche  inö  3-Nc<meraii&engrib  übergebt  j  Spro- 
bigfeit/  (eichte  3erreibltchfeit  unb  eine  fpeeiftfehe  &id)tigfeit  oon  0/890, 
unb  färbt  im  troefenen  Buftanbe  fet)r  wenig.  (£r  erhielt  aud  720  ©ran 
troefeuem  Orleanfamen  nur  60  ©ran  be*  reinen  Orleans. 

X>er  Orlean  wirb  in  f altem  SÖaffer  burd)  Schuttein  uur  im  ge» 
ringen  $&eil  aufgelöst  unb  nach  met)rftünbigerSO?acerattoii  nimmt  ba* 
SB  affer  eine  helle  3fabellfarbe  an.  3n  SSPajfer  gefocht  löji  er  fiö)  et-- 
Wa$  mejr  barin  auf/  jeboch  nie  oolljränbig,  inbem  bie  filtrirte  alujfid- 
feit  nur  blaftgelb  erfcheint.  £>ie  wäjferige  Äuflöfung  zeichnet  fid)  butch 
einen  wtberigrn  ©efdjmacf  unb  fiarfen  ©erud)  au*,  ©er  Tecoet  itf 
^elblichroth/  ziemlich  getrübt,  unb  erhält  fich  lange  o^ne  tu  ©ät;rung 
ober  gäulhifj  äber&ugvhen.  £in*u  gebrachte  aifalien  bewirfeu  einen 
weißen  9?teberfd)lag  unb  erteilen  bergltfjjigfeit  eine  ^elle  Oranienfarbe. 
Xntd)  Mann  unb  (Sifenoitriot  wirb  ein  Orange,  burd)  Äupferwtriol  ein 
braungetber  unb  burd)  3iunfalg  ein  citronengelber  fttieberfcblag  gebilbet. 

■Mfohol  unb  Ätf)er  idfeti  ben  Orleau  junt  größten  St)eil  mit  fet)r 
bunfUrOranieUfarbe  auf.  2>ieäuflöfuiigen  werben  burd)  SJermifdjung 
mit  SßBajfer  jerfe&t,  jeboch  fann  bie  alfoholifche  mit  gleicher  Spenge 
SBaffer  oerfrunben  werben,  ofynt  baß  fir  fid)  jerfefct.  &eibe  reagiren 
auf  Cafmuäpapier  fauer. 

Äofclengefäuerte  Aali-  Unb  Natronlauge  Idfen  ben  Orlean  leicht 
uttb  boUfommen  auf ,  unb  geben  bemfelben  eine  noch  lebhaftere  garbe. 
Ammonium  lojt  weniger  OrUan  auf/  ba£er  and)  bie  garbe  oiel  heller 
t|t.  <S*  bleibt  einbitiad)tlid;eri!>etl  im  uuaufgelöften  dtücfjianbr  jurütf. 
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Sie  auflofuug  in  äalitauge  ver^dft  ficft  gegeiv  dSeagrnitru  fpfgei^er» 
geaalt : 

.?(faunu.fcl>n>efelfaure$Äai'i  beivirfen  eimfn  ^^tllP^ff  jtegelrot^.^icöerfc^f.i^; 
^a'^faurefl  Binnornbul         »        •    morgenrot^e«  » 
®<fowefelfaured  (Sifen  »       »  braunen 

(Stfigfaured  fcl«  *       »    £eü  bieget  rotben  >» 

Äupfvroitriol  »       >•    gf{b(jcf)brouneu  » 

aWanganauffofungen  »       »    t)el($ifge(rojbeii  • 

ÜRit  Satire  gefältigt  wirb  ber  örleait  au*  ber  alfaUfcften  'Äiifl*- 
fuug  unpcrditbert  gefällt,  burd)  (£bront|4ure  ge(b(iif>  braun,  burcf) 
ÄalhvaiTer  unb  ?luf(öfung  anberer  £rben  fe&r  fcelf. 

Sie  fetten  unb  ät&ertfct)en  öfe  [ofen  njerjrentfteild  nur  eine  geringe 
Wenge  Orfean  mit  golbgelber  garbe  auf.  Serpentin«*  un&  einige  fette 
Ofe  bewirf  en  eine  leiste  Jiuflöfung. 

2>ie  concentrirte  @d)wefelfäure  (öjt  ben  Orfean  fdjnell  auf;  bie 
9Rifcl)ung  ge£t  wä^renb  ber  Äufldiung  verriebene  9Juan<yn  ^ioburd), 
oon  bent  ($e(ben  ind  (£ armvifinrctbe  /  aud  biefent  in$  33io(btaue,  bann 
inft  ($rünlid>e  unb  $u(e(jt  in«  SuufeiinbigoMau  über.  0al$fdure  be* 
wirft  feine  Atiflointtg ,  veränbert  jebod)  bie  garbe  in$  Äirfdjrvtfce  nnb 
SbUttror^e  f  unb  and  biefem  tn  eine  fd)imi£ig  bunfe($iege(rot{>e  garbe; 
i|t  an  ber  ?uft  bie  Seumrigfeit  verbunjlet,  fv  r)a(t  ber  Orfean  feine 
&pur&a($fäure  mefjr  <imicf\  Sie  faire  (&afpeterfötire  wirft  nur  fcr)tvacr> 
auf  ben  Orleau ;  jie  ert(>ei(t  ir)m  erir  eine  grnur ,  bann  eine  gelbe 
garbe  3it  beruße  venvaubelt  bie  ©äure  ben  Örlean  unter  (Stitwtcfe* 
(ung  viet  falpetrigfaurer  kämpfe  in  eine  fprupartige  SOfaffe »  tveldje 
ba(b  barauf  fid)  entjunbet  unb  mit  3urücf(ajfuug  ein^r  fein  ^ert^eitteit 
Äof>(e  verpufft-*  $ff«g  ieigt  feine  SBBirfung  auf  ben  Orlean.  (£t>[ar  ent* 
färbt  bte  a(fobo(ifd>e  Auflofung  fe{»  f^neU,  bie  gluffißfeit  nimmt  eine 
iveifje  mifcbartige  garbe  an. 

&ei  ber  trotfenen  Sejiillativn  liefern  100  $t)eife  Orfean: 

Äo^lenfaured  @a$,  vielleicht  nut  an^irn  Qtadarten  verbunbeu, 
13,63  einer  farbeulafen  ammouiafalildjen  ghijfigfeit,  27,2/  er|t  geibed 
bann  braune* 0(  mit  3urütflaffung  von  91,85  einer  leichten,  pvrofen, 
an  verfctyebenen  Steifen ,  je  uad)  beut  ©rabe  bed  QOtyenv*  oerfdjieben 
gefärbte  &pi)ie,  bie  natultd)  au  einigen  Stellen  bunfel  berttnerbfaue 
garbe  &atte.  Sie  31,85  Äojjle  entsaften  18,20  #c*fjfenjtoff ;  0,10 
fc^fenfaured  Äafi,  4/55  au  bfaufaureni  (£ifeu  nnb  #fct)e,  befle&enb 
audfcrjwefeffaurem  unb  p^odp^vrfaurem Äalf,  (Sifencrnb  unb  Äiefeferbe. 
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@r$ifct  wirb  ber  Orfean  erf*  wei*,  hierauf  entjunbet  er  ftcfc  unb 
Derbrennt  mit  »ielem  Stand)  unb  3urucftaffung  einer  leisten  unb  fe$t 
gldngenben  Äo^le. 

2tu$  bem  Orfean  hat  Sohn  ben  fdrbenben  ©eftanbtheil  burth 
SÖeinget|l  aue)gefct)ieben ,  unb  benfelbeit  burd)  ?fbraudjen  unb  (Sjrtra* 
$iren  be$  Dicffafted  burd)  fljerbampfen  erhalten.  3n  fofcrjem  3uftanbe 
bester  eine  brdunltcrjrotheSarbe,  ijtweicf),  Heberig,  in  ber Ädftenidjt 
fprdbe,  fdjwerer  afd  SBaffer,  macfyt  ftebenbe*  SBafler  ^ellgelb  nnb 
fcf>mif^t  in  ber  SBdrme.  3n  erwärmten  Italien  16(1  er  ftd)  fäivierig, 
leicht  aber  in  SBeingeift  unb  Ätjer  auf,  unb  wirb  au0  beiben  burd) 
Gaffer  gefallt,  2>ie<8cf>wefeffdurel6|t  ihnfeicrjt  mit  inbigtwfauer  garbe 
auf,  bie  jebod)  nid)t  beftanbig  ijr,  fonbern  balb  grunlicfyfAwari  wirb. 
2>ie  falte  <®al$fdure  äußert  feine  auflpfenbe  SBirfung. 

S^eureul  t>at  bargerban,  baß  ber  Ortfan  jwei  Pigmente,  ein 
gelbeö  unb  ein  rotfjeö  enthalt.  (Srjlered  ijt  in  $Baf]er  unbBlfo* 
hol,  in  Äther  aber  nur  fdjwad)  I6slid).  (Sd  Raffet  gut  aufreibe  unb 
ataunter  tffiolle,  bie  ed  gelb  fdrbt.  $a*  rot^e  ^igment  tft  in  SEBaffer 
wenig,  bagegenin  W or)ol uub  Äther  teicf)t f68lic&  unb  fdrbt Orangeroty. 

2>urd)  reiß  er  würbe  ber  reine  garbjroff  bed  Orlean«  unter 
bem  Sftamen  fcijrin  in  Meinen  gelblicrjweißen  nabetformigen  Ärt>- 
ftallen  baburef)  auögefct/ieben,  baß  er  ben  inuern  gelb$iiinoberrotyert 

eined  guten  Orfeand  in  einer  fct>wa d) en  26fung  von  fo^fenfourem 
Patron  behanbelte,  bie  rotbraune  tfdfung  burc^  Söleiajpb^pbrot  fdüte, 
ben  Cacf  buret)  ^cbwefefwafferftoff  nieberfcfjfug ,  wonaefj  bie  ßlrirte 
irafer)  abgebampfteglü)Tigfett  baafcirin  barfrellt.  (Se  beß&t  einen  jieitt» 
lief)  unangenehmen  bittern  ©efcfjmacf. 

Die  fdjone  bunftffroth«  garb*  bed  Orteand  ift  ber  gleichzeitigen 
(Sinwirfung  ber  attnofp^ärifeben  Cuft  auf  baö  &irtn  §ujuf<^rcibfn, 
welche  ed  in  eine  nene  <&ubfran£  uerwanbeft,  bie  9>reißer  #ijreitt 
nennt.  Daö  »irein  frpjtallifirt  nid>t,  man  etjdlt  e«  afd  ein  bunfef-- 
rotbraunes  <J>ttloer  (ES.fdrbt  ftcf>  in  biefem  3tiflaube  unter  ginw* 
fung  i>on@i)wefel|"dure  blau.  2)em  Orleanteig  fejjt  man,  wie  gejeigt 
würbe,  uou  3eit  $u  3eit  Urin  $u,  um  bemfelben  eine  lebhaftere  wt$c 
Sarbe  $u  errufen.  (£d  tft  biefed  wahrfctjeinlich  bie  Urfaehe  ber  Um* 
wanMung  ber  garbe,  baß  ftcf;  ba$  Söirin  in  löijrein  verwanbelt,  weil 
öad  3nnere  ber  Orkanfiucft  gelb,  bie  äußere  Oberfläche  hingegen 
ba,  wo  bie  2uft  einjuwirfen  vermag,  rot^  erfcr>eint. 

X)en  Orfean  gebrauchen  bie  eingebornen  3"bier  jum  iBe(treia)en 
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i$rer  JJfliif,  tyeÜ*  aud  ®ewof>n1>tit ,  t$ei(d  um  fty  babunf)  t>or  fecr 
qpfage  tfrrer  ein£emtiföen  Würfel*  und  anberer  Snfecren  ju  fäu^n, 
unb  bie  (Earaibinnen  «16  £>d)minfe.  $r  wirb  au cfc  fe&r  $duj?g  $u  $Öaf-- 
fer*  unb  Ölfarben,  mib  a(6  ^arjiger  garbfrojf  ju  girnijfen  unb  in  De» 
ipofyfdrberei  oermenbet.  S)ie  (EngfiluDrr  geben  Damit,  al$  einen! -un* 
fd>dblicf>en  Sftittel,  tyrem  .Sdfe  «ine  angenehme  $o«hgelbe  garbe.  3ti 
biefem  gwecf  nimmt  man  in  ©loucefterbire  auf  einen  (Eentner  ftdfe 
2  2ot1?  Örfean*  «u4f>  »enbet  man  i>n  in  $n$1anb,  JjpHanb  unb  bem 
J?0((fteinifd)en  $u  weilen  an«  um  bie  fcutter  f>ocf)a,db  $u  färben  *Hud> 
jnm  Sdrben  ber  (£^oeotabe  unb  anberer  (Sonftturen  gebraucht  mait  t^n 
£iii  unb  wieber.  3  n  bni  Hpotbrfen  &u  ^flajlrrfärbnngen. 

Ueber  ben  Orfean  unb  beffen  änwenbung  in  ber  garbefunfi  $abe 
ber  batiwligen  Seit  entfprec^enb,  im  3a$re  1816  in  *  Sfcngfer'd 
neuem  3<mrnaf  für  bie  t>rucrerei,  fc.  %,  unb  im  Safrre  1834  in  ber 
CErfnV  unb  ©ruber'föeu  allgemeinen  (Sncocfopabie  fc^dn  bad  SÖefent- 
lidjlte  mitgeteilt. 

#nwenbung  in  ber  gärbefunft. 

2>a*  Pigment  M  Orleans  i|V  fufctfantw  y  e«  »erbin^et  fi^  ofrrie 
«Jföitwirfung  einer  fceije  mit  ber  Safer  ber  »auiuwauY/  bem  Peiiien, 
ber  eeibe  unb  SEBclIe. 

3n  ber  ©djafwoUenfdrberei  fhtbet  ed ber  Unbefrdnbigfeit 
ber  $arfce  tw$en  feine  ^tnwenbung;  jebod)  oerwenbet  man  Den  Orfean 
$in  unb  wieber  juni  gdrben  tt)iertfd>er  ipaqre  unb  gebern  für  $>u{jar- 
rifeL  an<fr  jum  gdrben  be«  $aj>ierd  unb  in  ber  fcapeteufabrifafion 
wirb  er  ofterd  gebraust. 

3n  ber  %  eibenfdrberei  wirb  ber Örlean  feiner  frönen  garbe 
wegen  raeijrend  $tim  9}uanciren  ober  33e(eben  verfd)iebeuergarben  oer* 
wenbet.  SÄan  gibt  einen  Orfeangrunb  nnb  färbt  mitCTocfteniUe  ponceau, 
firfo^rot^,  ffaifdjfarbig  u.  f.  w. 

giir  bie  Oeibenfarberet  bereitet  mau  fic^  einen  Orleanabfub  auf 
firfgonbe  Seife;  .  ; 

9ftan  fdnieibet  ben  Drlean  in  Heine  ®ti'tcfrf>en ,  unb  laßt  i$n 
eine  SQiertelitunbe  lang  mit  3/4  ^bcilen  feineö  QJemicfoteä  <pottafcfye  in 
Sßafler  grtöfi,  fetten,  fet'bt  bte  21bfocf)iing  burä)  ein  @ieb  unb  verwen-- 
bet  fte  für  ben  ©ebraud).  £>iefe  alfalifdje  tfuflofung  Jdfit  fid)  fange 
aufbewahren,  ofjne  $u  verberben. 

Um  ro^e^eibe  $u  färbe»,  w<tyft  man  eine  von  WatUr  fe£r  weiße 
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gart*.  ütfan  färbt  fie  in  einem  faltyaftigen  Oü^nftab«  1»«  24  fei* 
£ärf»rrn*  30  ©rab  «Reaumur  Wärme,  barnit  ba6  alfalifdje  ®alj  fri* 
nen  <na«tj>eil  «"f  &™  ©lanj  Der  @eibe  unb  i&re  <£Iafltcttde  ausüben 
fann.  fcetm  gärben  ber  gewofcn liefen  9föorgenrotb-  ober  Orangefarbe, 
werben  100  $>funb  €>eibe  $uoor  mit  20  $futtb  SRarfetUer  ®eife  ge« 
reinigt,  911t  gewafaVn  unb  Dann  in  einem  lauwarmen  SStotferbabe, 
bem  fa(ifa)e  Orleanaufföfung  $11  gegeben  wirb/  bt6  $ur  gewttnfefcten 
garbenabjtufuna,  gefärbt,  itnb  im  g(u$wajfer  gut  gereinigt.  Um  bie 
Abstufungen  mefjr  in  Aurora  umjuänbern ,  wirb  bte  gefärbte  @eifre 
mitteilt  ©einejfig  ober  citronenfaurer  SBafferbäber,  öfter«  aud)  mit 
Tllaun  gerottet.  Sttaefc  bem  SRottyen,  gumal  mit  Wann,  wirb  bie  €eibe 
im  glufiwajfer  gut  auögewafdjen. 

geuerfarbe  wirb  erhalten ,  wenn  bie  mit  Cr  Iran  gefärbte  &eibe 
im  Saflorbabe  gerottet  wirb.  Die  @eibenfärbrr  in  Soon  pflegen  babet 
jtd)  ber  alten  febon  fiir  SKpM  unb  v£arnioifm  gebrausten  £aflorbäber 
bebtenen.  £in  unb  wieber  bebtent  man  fiä>  aud)  bed  gernambuf« 
M§abfubed,  welchem  man  Xfann  $ufe£t. 

9ftan  fann  bie  deibe  aud)  in  einer  alfo^oltfd^en  Orfeanauflöfung 
fejr  fd;pn  oranirngelb  färben,  wenn  bie  Äuflpfung  mit  gleiten  feilen 
Raffer  oerfefrt  wirb. 

Mt  biefe  färben ,  welche  an  ber  ^onne  unb  Stift  fe$r  unbefiän* 
»ig  fiub ,  muffen  im  ®d)atten  abgetroefnet  werben. 

3n  ber  baumwollen-  unb  8 ei n en f är berei,  um  fcr)öne 
unb  lebhafte  u n  i  oraniengelbe  garbe  ju  erhalten,  oerfabre  id>  auf 
fofgrnpe  ©ejfe :  3<b  laffe  beu  Ortean  mit  fa(ifd)er  Sauge  in  einer  fn» 
»fernen  9feibfd)aie  jiun  feinjlen  ®aft  abreiben,  bringe  bie  faliföe 
iMeanoerbinbuug  in  einen  Äejfel  mit  oer^ättnißmäfiigem  ffiafler  unb 
Pottflfdje  $nm  @ub,  unb  Uffe  eine  Söierteljiunbe  gelinbe  (leben. 
wirb  nun  ejn  iwriter  Steffel  jum  gärben  vorgerichtet,  per  mit  (nnrei* 
d)enpem  warmen  SEBajfer  angefe^t  ijt.  3«  biefen  bringt  man  oon  ber 
Orleanaufföfung  fo  oief  $tngu,  al*  baö  $11  färbenbe  §tucf  SBBaare  be« 
nötigt  itf,  unb  beginnt  mit  bem  gärben.  Die  ju  färbenbe  SÖaare 
wirb  fo  fange  in  bem  SBabe  erhalten,  biö  bie  garbe  oo{ifomtnen  gletdj* 
formig  gefärbt  erfebeint,  bann  auf  ben  SKingpfafcl  gebracht/  über  bem 
ÄeflfeC  auOgewunOen ,  im  glufie  rein  au6gewafd)en ,  auftgewunben 
unb  im  <£ct)atten  getroefnet. 

0?acb  biefer  Art  fäfjrt  man  fort  bie  Sßaare  fruefweife  einzeln  $11 
färben/  inbem  man  bei  iebnu  nnn  $u  färbenden  ®tiicf  eine  »erhält* 
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wigmdfiige  Sofia  Orfeananffofung  $uf**t.  3«*  fab*  »«*  bwf er «IWet^obe 
25  etuef  V4  breite  unD  48  <£Uen  lange  dalicomau  mit  6  $fund 
guteu  Orkan  unb  20  $fun&  $ottafd>e  intenfto  und  feurig  oranien* 
gelb  gefärbt. 

SÖirb  bie  SEBaare  uad>  bem  gdrben  unb  Xuowafcben  fcurety  ein 
fäuerfiebet  £ab  genommen,  fo  erreicht  bie  garbe  einen  $011,  welcher 
in*ftot$li4e  fpielt.  Jj>iefur  eigner  fid?  gan*  ooquglidj  ber  3M*u»,  aud) 
wirb  J>in  unb  wieber  ba6  faure  weinfreinfaure  5ta!t  (Qetnfretn)  furro» 
girr.  Übrigen*  befi|>t  ber  Alaun  oor  bem  SBetnftein  ben  &or$ug ,  baf 
bie  oraniengelbe  garbe  etwa*  Dauerhafter  gegen  bie  (ginwirfung  von 
2uft  unb  Cid>t  wirb. 

Um  Orangefarb  mefrr  in*  ©elbe  flecfjenb  $u  erhalten ,  wirb  ber 
Drfeanauflofung  falifcfye  gurcuma*  Kuflöf ung  jugefefct,  unb  naefc  bem 
gdrben  unb  SÖafcfcen  bie  SBaare  Durcfc  ein  Waunwajfer  gebogen. 

©erben  u  n  i*eifeugelbe  ©ninbe  in  einem  Orleanbabe  gefärbt,  fo 
erhalt  man  Orangefarben  von  me&r  3nienfität  unb  größerer  datier. 

ISBentt  mit  ärapp  gefärbte  unb  bunten  Tlppftfattone) färben  and« 
gefcfjmiicfte  baumwollene  ©ewebe  borftebtig  in  einem  fdjtoacfcen  Orlean« 
babe  gefärbt  werben,  erhält  man^ellePamina-,  Chamoti-  unb  Orange- 
Nuancen,  o&ne  tag  bie  bunten  garben  wie  ©run,  ©elb  ic.  baburefe 
wenig  ober  gar  nid)t  afterirt  werben. 

Uni- Orange  für  wei§geb(eict)te  SBBaare  fa  nn  aud)  uberaud  (eb* 
$aft  bargejledt  werben ,  wenn  ber  Orlean  mit  faujlifc^er  Aalilauge 
$um  feiutlen  0a ft  abgerieben ,  unb  für  5  @tücf  galico  2  $funb  bef* 
felben  mit6  9D?afj  fauftifdjer  äalilatige  I0©rab  fcaume  über  rem  gelier 
bis  &ur  0ubfri&<  gebracht,  unb  beim  gdrben  folgenbergeftalt  verfahren 
wirb.  £>ie  $noor  mit  Xlaunauflöfitng  imprdgnirte  SGBaare,  wobei  für 
jebed  @tutf  (Jalico  8£otf>  Wann  in2tnwenbung  fommen,  werben  nod) 
feudjt  $um  gdrben  gebracht.  ÜÄan  bringt  ben  Orleanabfub  mit  $inrei* 
cbeiibem  2Ba|j>r  in  einen  Äejfel,  erbost  ba*  fcab  bi*  auf  70  ©rab  SR., 
ge$t  mit  ber  Sßaare  liber  ben  ipafpel  ein,  fcafpelt  fo  fange  £in  unb 
wieber,  btd  Die  garbe  gleidtfonntg  angefommeu,  nimmt  bie  Saare 
beraub,  unb  be&onbelt  fte  fogleid)  o$ne  audjuwafdjen  in  einem  falten 
3Baj[erbabe,  bem  für  ein  &tiitf  Saar*  8  bi*  10  ?ot£3iunfat&  &ugefe(t 
wirb.  97arb  bem  v3>a\Jir*n  im  3innfal^babe  wirb  bie  SBaare  9 leid)  an 
ben  glufj  gebracht,  gut  gewafd)rn,  auägeiounben  unb  im  ®ct)arten 
abgetroefnet.  Durcfc  bad  Bmnfaljbab  wirb  bie  Orangefarbe  er&o$t 
unb  bauer^after. 
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Um  Ö  e  f  v  e  r  d  ober  93aummonen«9&ancl>efler  mit  Örlean 
ju  fdrben,  bereitet  SÖilfon  au*  einem  $r)eife  gebrannten  Äaff,  einem 
Spelle  $>ottafd>e  unb  jwei  Zeilen  @aba  eine  faujlif<r)e  Sauge,  warin 
er  einen  $£eil  Orlean  $erge^en  unb  bar  auf  bad  ©emifd}  1V2  &tiiitben 
formen  läßt,  alöbann  in  ber  ttuflö'fung  färbt«  3u$  err)4lt  man  eine  fe&r 
id)bat  dfyamcidfatbe  für  9)?and)*fter,  wenn  man  biefed&ab  mit  SBBaf* 
fer  oilmrt  tu  2lmrrnbüug  bringt.  Übrigend  rann  9D?an<r)efler  au$  na$ 
beu  beiben  obigen  ©erfahren  fäön  gefärbt  »erben. 

Seinen*  ©ewebe  laifetl  fiel)  gan$  auf  btefefbe  SBeife,  wie 
baumwollene  mit  Odean  uiti-oraniengelb  färben. 

2Die  garbe  bed  Drfeanö  bietet  eine  merfwürbige  (Erfcbeinttng  ba* 
burcr)  bar ,  boj  fie  ber  (Siuwirfung  ber  ^rife  anb  ber  ©4uren  ganj 
»iberjiefrt,  felbfl  (Jblor,  welche*  alle  oegetabilifdje  garben  fo  leidet 
jerjlört,  äußert  feine  jerftorenbe  SBirfung  auf  bie  garbe  be«  Orlran, 
tot  ©egentfceite  bewirft  baöfelbe  eine  foltbere  fcejiäiibigfeit ,  fo  ba§  bie 
(Sinwirfung  ber  Saft  bie  garbe  nid)t  fo  frr)neU  gum  33erfd)ießen  bringt. 
2>er  grogte  geinb  ber  Orleanfqrbe  ifi  bie  atmof»frärifa>e  £uft  nnter 
Stöttwirfung  t>e$  2ia)ted. 

*  .  ■  *  1    ,    - '  '*  .  "        \  '  .  * 

Jinwenbung  be*  prlean  in  ber  Sengbrutfereu 

©eitbem  bic  £)am»ffarben  ber  fcaumwoaen  ,  J*;>albn>onen*,  SSBol* 
len«  /  ©etbendjaln*  nnb  ©anjfelben  ©ewebe  in  ber  3?ugbrucferet  einen 
fo  allgemeinen  3uffa>wung  erlangt  ^aben,  wirb  ber  Orfean  für  bie 
^Darstellung  ber  djamoiö,  oraniengelbeu  unb  f)oct>orange  garbrnabjiu.- 
ftingen  £dujig  oerwenbet.  £>ie  3ufammenfe{jung  unb  fcefranblung  ber* 
fi'iben  werben  wir  in  ber  2lb£anblung  über  £)«mpffarben  genauer  fer- 
nen (erneu. 

3m  gewöhnlichen  äpplifat  ionflbr  uef  wirb  ber  Orfran  in 
fern  £attunbrucfereten  auf  mannigfaltige  2frt  yerwenbet. 

Safelorange  jlelle  icr)  auf  fofgenbe  SEöeife  bar:  3<b  toff*  <me 
tfauge  attd  9>funb  guter  <Pottafd)e,  4  Cotr)  ©rünfoan  unb  |6$funb 
Safler  anfertigen.  9)?it  biefer  tätige  werben  l  9>funb  guter  örlean  in 
einer  SHeibefcfyale  $um  feinften  Saft  abgerieben,  überm  geuer  bie  $unt 
Äocben  gebracht,  burd)  ein  @ieb  gefdjlagen  unb  für  bei?  ©ebraud)  auf' 
bewa&rt.  4  ^funo  biefer  alfaltfcrjen  Orteanauflöfiing  werben  mit  14 
Voll)  ^tärfe  oerfod;t,  unb  nqd)  bent  £oct>en  4  Cotf>  ä&enbeä  Ammonium 
(Salmiafgeijt)  eingerührt,  bie  garbe  aufgebrueft  unb  nad)  einigen  $a* 
gen  gewäjfert.  Jjtebei  ijl  $u  bemerfen,  baß  man  biefe  $afe(bru<ffarbe 
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nicr)t  fange  mi verarbeitet  liefen  fa»Ten  barf ,  weil  fte  nacr)  einigen  ta* 
gen  wdjferig  wirb,  ititt>  baourcr)  bie  £igenfct)aft  verliert,  jtcr)  bruefen 
ju  (äffen. 

Sine  lebhafte  (£(>amoidfarbe  fiir  ben  tfufbruef  er$dft  man, 
wenn  1  ^funb  Orfeon  mit  Äafifauge,  in  welcher  7*  9>funb  tyottaföt 
anfgeföfi  ijr,  abgerieben,  in  einem  Äeffef  bid  jum  ®ube  err)u)t/  burcr) 
ein  eieb  »affirt,  4  Cotfr  Wann  $ugefe$t  nnb  bie  Jarbe  mit  etdrfe  für 
ben  2)rucf  verbieft  wirb. 

3ur £ebe rf arbe  werben  i'/x  $funb  $ottafcr)e  in  12  9>fun& 
SBajfer  gef&ft,  mit  ber  flufföfung  1  $funb  Orfean  abgerieben/  in  einen 
Äeflel  gebracht,  5  Minuten  (leben  gelaffen/  burd)  ein  <&ieb  gefd)fagen 
nnb  mit  2  $funb  gefroßenem  (Summt  verbieft.  (Sin  %$til  biefer  Or* 
Teanfarbe  mit  einem  Steife  tfpvfifationögelb  ^ufammengebrac^t  (lelleit 
Sie  Seberfarbe  fttr  ben  £rmf  bar. 

2fnf  gefbgefdrbtem  Ottercitron*  ober  SBaugrunbe  bie  Orfeanfarbe 
aufgebrueft  erfcfjeinen  bie  gebrueften  Objefte  fdjän  r  oft  gelb;  eben  fo 
lajfen  jicf)  bunffe  Siguren  lrt  ^Heifengefbem  ©runbe  burefc  ben  2fuf* 
fcruef  erzielen. 

SBenn  Orfeanfarbe  aufgebrueft  unb  nac&$er  bie  SBBaare  im  §af* 
Iorbabe  rofa  gefärbt  wirb/  erferjeiut  ber  flufbruef  geuerfarb  im 
rofenrott)en  ©runbe. 

2ffd  3»fafc  ben  fubßantiven  Sifenfarben  Orlean  in  verriebenen 
93err)dftnijfen  jugegeben,  er£dlt  man  &o$e  rot$gelbe  färben* 
nttancen. 

Senn  fcaummollengewebe  juvor  mit  einer  fcfywefelfauren  3innbafi* 
unvrdgnirt  unb  auf  ber  mehrfarbigen  3GBal$enbrtKfmafd)tne  $ur  Sbtf* 
tung  ber  dufter  niedrere  ?fvpfifaticmöfarben  gereicht  werben/  bient  bie 
Orfeanfarbe  für  gleichzeitige  £erjtellung  ber  (EbamonS*  nnb  Orange* 
Nuancen,  @olcf)e  gabrifate  in  vielfarbiger  2lvpfifafionäauSarbeitung 
r)aben  bieGngfdnber  juerjt  geliefert  unb  fertigen  bie  jeft  noa>  betrat* 
ttdje  Quantitäten  für  bie  Kolonien  ©übamerifa,  Ofrtnbten  unbOtyina. 

■Huöfcr,liefHic$)  unb  fer)r  £dufig  wirb  ber  Orfean  ald  eine  fcfjöne 
unb  feurige  O  r  a  n  g  e  -  Ä  |  f  a  r  b  e  fiir  eifenbf aue  ( cnanbf aue)  gefärbte 
95aben/  fowof>l  in  oer  baumwollen*  afd  deinen»  unb  &eibenbrucferei/ 
fo  wie  jur  Darjtellung  für  OrangefTguren  unter  $amvfbfau  unb 
3)ampfgrun  verwenbet.^urcr)  biefen  SBeg  fajfen  ftet)  fer)r  fetjäne  £>rucf* 
fabrifate  von  bem  $e(ljten  «Kanmonbabfau  bid  in  bie  tieffle  bunfelbfaue 
j^obenfarbe  mit  Orangefiguren  barjtellen,  wenn  bie  Orfeanfarbe  mit 
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perwartenb  fauitifcber  Änlifauge  ber  blauen  ©runbfarbe  in  ^ejiefntng 
auf  i^re  &tarfe  entfprea)enb  attfgebrurft  wirb.  Die  2trt,  wie  biefed  411 
gefcfce&en  pfl^g^  wirb  bei  ben  blauen  (Snaneifenfarben  unb  ben  Dampf* 
färben  nä&er  erörtert  werben. 

Snterejfante  (grfcijeinungen  bietet  ber  Orfean  in  ber  Stirftfcf)- 
fdrberii  bar,  wenn  berfelbe  in  oerfcbiebenen  ^erbättniffen  bei  ber 
SRofage  (9?6t£ung,  $e(ebung)  im  gefcrjlojfenen  Hoioirfejfel  £in&ugefe£t 
wirb /  wobtird)  He  garbe  oon  SH  0  t  b  bi«  in  j?ocbf<t>arlad>  mobift- 
cirt  werten  fann.  Die  naefc  btefer  3Retfjobe  rofirte  SBaare  wirb  bureft 
ein  fcrjwacf)ed  fduerlicfKd  $*ab  genommen/  wo$u  flcf>  ®cf)ivefe(f4ure, 
<&al&fdure  ober  eine  ^uflöfung  oon  24faun  am  oor$ugfid)tren  eignen. 
SBeil  bad  dtforfalf-  unb  boppcltcrjromfaure  Jtalibab  bie  garbe  bed  Cr« 
Uand  nicht  afteriren,  fann  8Mau,  ©nin  unb  ©e(b  auf  gewö^nlid)*  2(rt 
im  Ctyforfalfbabe  gedfct  unb  im  (E^romfalibabe  auflgefdrbt  werben,  ofme 
bajj  baburcr)  bie  £o$e  Öc^arlac^farbe  leibet. 

fvardenia  unb  Lawsonla  iiieritils. 

Die  fd)Ieimige  Umgebung  ber  Tanten  ber  Gar  den  ia  flora 
in  Suropa  unter  bem  Tanten  <£ap  3a0min  befannt/  bietet  einen  garb* 
lioff  bar.  ber  fid)  bem  red  Orleans  nähert  unb  baber  erwähnt  $u  wer' 
ben  oerbient.  Die  (Sbinefen  follen  bamit  banntwoQene  3euge  fd)ön 
f  et)  a  r  ( a  d)  r  0 1  $  färben.  Äud)  bie  frifd)  gepfliicften  faftigen  beeren 
ber  Gardenta  grandiflora  foileii/  wie  Ca ur er io  berichtet/ 
bie  0eibe  prächtig  rot£  färben. 

Der  Örleanfarbe  nähert  fict)  nod)  bad  Moment  ber  glätter  bed 
egnptifcfeen  Üigitflerd  (Ligustrum  egypticum),  auef)  Law- 
•  on ia  inermis,  oon  ben  Arabern  £ i n n a  genannt ,  bereu  garb» 
fleff  jeboer)  me&r  abjeftio  ijt.  Die  Surfen  unb  Werfer  färben  ityrt  5Ho§- 
fd)weife  bamit  bttnfe(orange  &cf)ar(aj(f).  @ie  jerreiben  bie  frifefeen  33(ät< 
rer  auf  einem  3Rarmorf)eine  unb  bereiten  mit  wenig  $a(f  unb  reinem 
SBaffer  eine  Sinfrur  gtim  gdrben. 

3n  3nbien,  <J>erfien,  Ärabien,  (Sgnpfen  unb  mehreren  anberen 
Steifen  Bfrifaö  färben  bie  (Singebornen  tf>re  Mdgel  uub  Sippen  mit 
bem  friföen  ®afte.  Die  garbe  fyafttt  fo  lange,  bis  fia)  bie  Diagel 
£urä)  3Bacb6tf>um  oeräubern. 

jB  a  n  c  r  0  f  t  f>at  ben  garbfloff  aud  ben  getroef neten  unb  gepulver* 
teu  blättern  mit  SGBajfer  ertra^irt  unb  gefunben,  baß  bie  33erwanor 
terjaft  bejfelben  mit  ber  i&attmwoHenfafer  ofcne  3Ritwirfung  eiuer  Jöa* 


Digitized  by  Googl 


301 


fid  nur  gering  ift,  baf  aber  bie  ^aumwolleuticffe  mit  ber  afaunbalti- 
gen  SDafid  verbiiubeu ,  ein  ächte*  Orange  in'*  braune  übergehenb, 
unb  mit  ben  <£ifenbei&en  ein  bräunliche*  £a)war$  annehmen. 

9?ad>  ©onini  liefern  bie  getrocfneten  fclätter  biefer  $f!anfe 
eine  fchäjjbare  pomeranftengelbe  ober  rötliche  garbe.  @ie  werben  in 
bebcutent'er  iXRrnge  von  äleranbtia  nach  (Eonjtantinopel,  <&mprna  unb 
<£alonid)t  gcfchicft,  wo  ein  ^j^eil  bavon  nach  2)entfd)lanb  aufgeführt 
wirb,  unb  $um  färben  ber  Seile  unb  be*  Sfber*  verwenbet  werben. 

diu  hodn't  inter<ffante*  garbmaterial,  mit  welchem  in 
Subien  ächte*  Orange  gefärbt  wirb,  hat  un*  fürglich  ©onfre* 
ville  vorgeführt.  (S*  ijt  bie  Capilapodie,  auch  Sidaimon, 
Vassala,  Corunga  Manjc-Marum  in  Oitinbien  benannt/  welche*  ein 
brauurotbf*  Pulver  ber  reif* n  äapfeln  M  &aume*  Rottlera  liocto- 
iia  (HoxburgU)  Ober  llottlcra  indica  (Wildenow)  ijl,  unb  von 
ben  gärbern  in  Oßinbien  wie  ber  Orffan  gum  gärben  verwenbet  wirb, 
liefert  aber  ein  gang  bauerhafte*  Orange,  wobtua)  e*  fich 
von  bem  Orleau  unterfcheibet.  3um  gärben  bfr  ^eibe  werben  in  Oft' 
tnbien  auf  1  ^fuub  &etbe,  l'/a  ^funb  Capilapodie  genommen,  unb 
bif  garbe  nach  bem  gärben  gum  (Erhöhen  burch  ein  mit  9>flangfnfäure 
an.aefüuerte*  Sajfer  gegogeu.  2luch  3innch(orib  unb  neutrale  3»nnauf-- 
Iöfung  frhoheu  ben  £on  ber  ^arbe.  Durd)  jweimalige«  gärbrn  mit 
Capilapodie  fann  bie  Nuance  ber  Orangefarbe  bi*  iu  £apu£iuerbraun 
gebracht  werbeu.  Senn  bie  &eibe  mit  $bv»'rbe  ober  ejfigfaurem  3inu 
gebebt  wirb, geht  bie  garbe  mehr  in'*  SHotr)e  unb  wirb  burch  kämpfen 
noch  bunfler. 

X>ie  fein  gepulverte  Capilapodie  wirb  in  Ojtinbien  burch  ein  fehr 
feine*  @ieb  ober  gewebten  üKouffelin  pajfirt,  auf  jrbe  2  «pfunb  beffel* 
heu  12  Coth  Älaun  unb  12  Cott)  Appakarum  (rohe^oba),  beibe  ge» 
pulvert  unb  gefiebt  hinzugegeben,  bann  mit  1  bt*  l»/a  ^funb  dengeln 
ober  £efamöl  $um  $eige  gefnetet,  24  ®tunben  lang  flehen  gelojfen, 
unb  fyemadb  etwa  1  Siter  fchwachen  äarum*  (®obaiau$<)  auf  biefe* 
teigartige  ©(menge  nämlich  auf  1  $funb  Capilapodie  gegeben,  al*> 
taun  ba*  ©auje  gut  gemengt  unb  gleich  bem  Orlean  jum  gärben  ver* 
tveubet. 

£a*  Pigment  ber  Capilapodie  ifl  wie  ber  Orlean  fubfrantiv. 
£>i*  fo  bereitete  Capilapodie  foftet  ba*  Kilogramm  in  3nbien  31/»  granr*. 
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tittt  JUfdjttttt 


J)ie  f dl 6 *  ober  faljlfarfceuben  organif($en 

5Pftan$enJ>tgnmite. 

2>ie  $flan$en,  welche  abje f tiu  w  u r $ e I * ,  f  a  &  I*  ober  f  a I b f  d r* 
frenbe  Pigmente  entölten,  uut>  (um  ©rau--  ober  ^djwartfärbeii 
verwenbet  werben,  jinb  burd)  alle  &&<i(e  btr  SGBelt  in  ber  Statur  über* 
au6  $dufig  verbreitet.  ®ie  unterfcfyeiben  fid)  von  einanoer  burd)  i$ren 
tne&r  ober  minbern  ©e&alt  an  ©erbjtojf  unb  ©alluöfdure  af$  abjtrin» 
gireube  9>fUu$en  unb  werben,  auger  $um  gdrben  i&red  @erbfiojfge$al-- 
ie$  wegen  aud)  vielfach  jum  ©erben  bed  Ceberd  oerwenbet. 

3n  ben  verfdjiebenen  SHinben,  bie  et»  fa^Ifdrbenbed  ^igntent 
enthalten,  tjt  bie  Spenge  bee*  abftringirenben  j£toffed  (©erbfloff .uno 
©alludfdttre),  je  nad)  ben  vergebenen  So^reöjeiteii ,  in  welchen  fie 
eingefammelt  werben,  abweichen b.  £>avp  bemerft  and),  baß  berfelbe 
in  ben  SKinben  nad)  i&rem  Wter  unb  tf>rer  ©tdrfe  verfcfcieben  tjr.  3n 
allen  SRinben,  bie  in  biefe  Äfaff«  geboren ,  enthält  ber  innere  weicfce 
bem  Splint  $undd)jt  befiiiblidje  $£eil  ben  meijten  ©erbftoff ,  in  bent 
mittlem  gefärbten  Zfyeile  bepnbet  ftd)  ber  falbfdrbenoe  tfrtraftivftojf 
am  Jäufigjlen ,  wogegen  bie  dunere  (Svioermid  £od)jt  feiten  von  beibeo 
enthalt.  3m  frifdjen  ober  grünen  3uflant>e  i(l  ber  falbfdrbenfce  £tojf 
fc$r  vieler  biefer  spflanjen,  Blatter,  Steige,  «Rinben,  2Bur$eIn,  <£d)a« 
Ien  me$r  gelber  Sflatur,  fo  baß  eine  2ln$abl  berfelben  mit  ben  $3inbe* 
mittein  für  (Entwicflung  unb  &efeftigung  gelber  garben  ein  retueö, 
gldu&enbeö/  bauer^afteö  ©elb  liefern,  wie  biefe6  beifpielö'vetfe  mehrere 
&umad)fpielarren ,  unter  anbern  ber  ficilianifd)e  unb  Rhu«  radicans 
jeigen.  £>er  garbfioff  oerwanbelt  fic£>  burd)  bad  fluötrocfnen  unb  fü^rt 
benfelben  in  einen  3u|}aub  über,  baß  er  nur  noeft  jur  €rjeugung  ber 
verfdjieoenen  grauen  unb  SO?ißfarbcnab(lufungen  verwenbet  werbe« 
fann. 

Ä)er  ©fbraticfy  ber  gaUuöfdure*  unb  gerbfroflftalttgen  $flan$en  iu 
ber  garbefunjl  grünbet  ftd)  auf  bie  ($igenfd)aft  biefer  beiben  ®ubflan< 
jen,  eine  große  flSerwanbtfcfjaft  ju  gewijfen  garbjloffen  fowo^l  ald  $a 
gewijfen  Mengen  ju  äußern,  woburd)  garben  von  me&r  ober  weniger 
Jjpaltbarfeit  erjeugt  werben.  *  . 

3mmer  ifl  bie  Sßerwanbtföaft  $ur  t^tertfdjen  gafer  (SÖolle)  gro* 
ßer,  ald  jur  vegetabilifdjen  q>flan$enfafer  (Baumwolle,  deinen). 

£ie  ©alludfäure  unb  ber  ©erbtfojf  tefiijen  au<f)  bie  €igenfe^aft, 
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eine  große  2fnja$l  ber  &af£auftf fangen  $U4rrfefcei|,  iinb  ftcfy  nad)  4e* 
flunniten  ^erwanbtfcbaftögffrljen  mit  tew  30?eraUejrpben  wrbinl>nv 
unb  ald  «Refultat  faltbare  garten  jn  erzeugen.  ©o  bilbet  j.  53.  ein 
©alläpfelbefoft  mit  ber  2lufIofang  eineö  eifenjalrigen  @a(ie$  eine  3Jer* 
binbung,  bie  eine  fo  bunfdMaue  garbe  gibt,  bafj  fie  fd)U>ar$.$u  fein 
fdjeint.unfc  $ugleid)  fe&r  fällbar  iff.  2lnf  biefeö  ©efefc  grunzet  ftcfy  ancfc 
bie  f  (fc  w  a  r  &  e  &  c()  r  e  i  b  e  t  i  n  t  e. 

Die  oorjüglidjjlen  fafclfärbenben  ^flansenfteffe,  welche  in  ber 
Drucf*  unb  gärbefunji  eine  wichtige  ©teile  einnehmen,  ftnb ; 

1)  Da*  datec^u.  v» 

2)  ©er  ©umad).  : 

3)  Die  ©alläpfel. 

4)  Die  Änoppern  unb  ber  Änoppernejrtraft, 

5)  2>ie  Sic^enrinbe  unb  ber  ßic^ene^troft.  ..r 

6)  Die  griene,  giften--  unb  Birfenrinbe,      •    4  .  . 

7)  Die  Nyraphaea  alba.  ?  * 

8)  Die  SBaUnnjiföafen  unb  bie  3GBau*nugipur$ef, 

9)  Die  ©ranatdpfdfctyaren. 

10)  Die  grünen  ©analen  ber  wifben  &aj!aute- 

11)  Dad  BaMafr, 

12)  Die  Dioibiv>ifd)otcn«  ^ 

13)  Die  SKinbe  ber  Rhizophora  mangle,  beö  <Ü?a$agonibttumed 
unb  be$  norbamerifauiföen  fcfcarladjfärbig  blüjenben  2tyorn* 

14)  Der  Äaraiuruß. 

3n  biefclbe  Äloffe,  aber  feltener  unb  nur  £in  unb  toieber  in 
einigen  Cänbern  für  beu  gärbegebraud)  vermenbet,  gehören  j 

1)  Die  Bärentraube  (Arbutus  uva  arsi),  beren  Blatter  bie  @t*tfe 
befl  ©umaefcd  vertreten.  3u  Schweben  färbt  man  bamtt  in  93er* 
binbung  mit  (Eifenoitriol  ©djwarj  unb  mit  Waun  ©rau. 

2)  Der  ^reifefbeerjfraud)  (Vaccinium  vitia  idea)  M  <&te(l9er' 
treter  für  ben  ©umaa).  < 

8)  Die  Blätter  be$  mortenbfätterigen  ©erberjlraucfye$  (Coriai?a 
myriiflora),  alö  ©teücertreter  für  ben  ©uma(&.  ©ueforo 
färbte  ©cfcafwollentud)  unb  ©ejbe  mit  ben  friföen  Blättern  unb 
Sweigen  in  «ßerbinbung  mit  Sifenoitriol  oiofett.  Die  $flan&e 
fann  aud)  gum  ®d)u>*rifärben  bieneu. 

4)  Der  gemeine  SBajfcrborn  (Lycopus  europaeus)  färbt  2BoU?f 
Baumwolle  unb  Seituvanb  mit  difenoitriul  fdjwar^ 
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5)  Dad  gefieberte  Di<fblatt  (Grassula  pinata).  (Sin  &trau<4,  we(« 
dpr  in  (Efrina  unb  £od}tiid)ina  mädtf,  unb  von  bcn  gingebornen 
jum  @cr;marjfärben  gebraucht  wirb. 

6)  Die  brennenbr  gafel  (Dolichet  nrens) ,  bie  im  [üblichen  Ttme 
rifa  oorfommt  unb  jnm  @d)roar$färben  bient. 

7)  Drr  gefiederte  ©etebart  (Spirea  ulmaria).  9?ücr>  0  (äffen 
färben  bie  3*(änber  bamit  fd)war$.  Damboumao  erlieft  mit 
Staun  unb  ftinn^altiger  fcaft*  eine  gelbe  Jarbe. 

8)  Die  filberfarbene  Potentine  (Potentilla  argentea),  weldje  nod> 
Vogler  bem  mit  fdjwefelfaurem  (Stfen  vorbereiteten  3euge  eine 
fatte  fd)mar&e  garbe  erteilt. 

0)  Die  SXinbe  be#  (Slfebeerbaumed  (Cartaegus  torminalU).  ^cfcof- 
wolle  wirb  von  ber  SRinbe  o$ne  fceije  (Olbronn  gefärbt .  mit  (Si* 
fenoitriol  €>d>war$.  Wad>  U  r  f  a  n  b  e  r  wirb  mit  bem  ju  <£nbe  be* 
J^rrbjie*  nodf  ^temltcf)  grun  belaubten  Steifig  unb  mit  etwa« 
Ärapp  eine  biberföwar$e  garbe  gefärbt,  wenn  bie  SBoUe  $uvoc 
£od)jla£lblau  gefärbt  unb  mit  (gifenoitriol,  SGBetnftein  unb  3faun 
vorbereitet  wirb. 

10)  Der  abenMänbifme  Xnafarbien-  ober  Qr(ep$anten(au6bauin,  and» 
Acaju  (Anacardium  occidentale)  genannt,  beflen  £aft  nad) 
ginne  &uut  €<ftwargfärben  ber  eeibe  unb  beö  deinen  taug. 
Ii*  iff. 

11)  Daö  offtctnelTe  Xnafarbium  (Anacardium  offtcinale),  tvelcbed 
$injuf)t(id)  feiner  febwargfärbenben  (Sigenfdjaft  jenem  gleicfrfomtnt. 

12)  ©er  morgenfänbifd}e  Xnafarbienbaum  (Anacardium  Orientale)/ 
analog  ber  vorigen. 

1 S)  Der  gemeine  £eibelbeerftrau<fc  <  Vaccinium  myrt.)  in  SSerbinbung 
mit  (Eifenoitriof  $um  ®*warjfärben. 

14)  Der  2Bafferf>anf  (Eupatoriura  cannabinura)  juitt  &cr)war&* 
färben. 

15)  Da0  grofje  SMutfraut  (Sangaisorba  officinalia). 

16)  Die  Brecamiffe  von  berXrecapafme,  welche  nad)  23  a  ncr of  t  mit 
31aun  eine  Htt  rotj>lid)er  3ituraetfarbe,  mit  (Stfenoürtol  bräun» 
Ii4e*  $urpurf<rjwar$  liefert,  unb  fio$  eine  große  2tnja$l  anbe- 
rer  $flan&en  me^r. 

.  Dir  SBirfung  ber  ©aUud  *  unb  ©erbfäure  enthaltenen  (abjrringt* 
tenben)  ^flanjenftoffe  auf  97eta(Iornbe  unb  ÜRetaUfarben,  unb  fcefefti* 
911119  berfelben  mit  ber  ^flanjenfafet  (&aumwoHe,  deinen),  ifr  merf- 
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Wttrbig.  ©onfreoille,  b*r  und  eine  Anjar)!  neuer  ubfiriligirenber 
gpflanjen  oorfityrr,  beren  (ia>  bie  ofiinbifcr)en  gdrber  im t>  (Eoloritfen  be-- 
Dienen,fagt  über  bie  SGBirfung  ber  abjlringirenben  Stoffe  in  »e$ie£u"g 
auf  Wetallornbe  unb  90?etali  färben,  fo  wie  über  bie  »efefiignngbicfer 
garben  burd)  jene*  $rin£ip  ber  $5flan$en,  go'genbe6: 

1)  SBerben  »aumwollengewebe  mit  Äupferfaljen  tmprdgnirt  unb 
burd)  etfenblaufaunö  Äali  genommen/  fo  erfd>eint  oie  garbe  be- 
fanntlidj  braun/  aber  nld)t  bejianbig.  idjt  fann  (te  burd)  gleich- 
zeitige unmittelbare  «öerbinMmg  eined  abitriugirenben  9>flaii^n* 
pigmented  bargejtellt  werben,  woburd)  fid>  aber  bie  braune  garbe 
oeränbert  unb  eine  anbere  neue  Nuance  gebildet  wirb. 

2)  SBenn  auf  meißein  ©runbe  1)  eine  oerbicfte  ?ltiflöftitig  »on  fcf)\vc- 
felwajferjlofffaurem  2lntimonnatron,  bann  1)  eine  21uf(öfung 
oon  falpeterfaurem  Ouecffilber  gebrucft  wirb,  erhält  man  loglcict) 
merallifcfced  ®d)warj,  wed)ed  nid)t  äcr)t  ifi.  Stimmt  mau  £inge-- 
gen  geölred  3eug,  unb  bann  burd)  ein  abitringirenbed  »ab/  fo 
erfdjeint  bie  garbe  nicr)t  allein  oie!  bunfler,  fonoern  aud)  achter. 

S)  Senn  auf  weißem  ©runbe  flntimonfafj  gebrucft  unb  im  SrucFe 
weiß  audgefparte  (referoirte)  Dbjefte  gelajfen  werben,  bann  für 
einige  Sttuancen  burd)  ein  @durebab  paflirt  unb  nad)&er  ejfig* 
faured  (Sifen  aufgebrucft  wirb/  erhält  mau  brei  9>?etaUtarben, 
Orange  burd)  bad  2lntimonfal$  allein ,  <£r)amoid  burd)  bad  (Et« 
fenfa!$,  unb  e>d)war$,  wo  beibe  über  einander  liegen.  2luf  einem 
abfiringirenben  »oben  werben  biefe  brei  garben  gebräunt  unb 
oiel  mejr  befejligt;  man  ertjdft  ©rau,  Jtaftantenbraun  unb 
@d)ivarg.  £ie  alfalifdje  fluflofung  bed  flnfimonfal$cd  ift  ber  Mo* 
ßen  wdfferigen,  bie  fiefc  leicht  $erfefct,  oor$u$ier)en. 

4)  Sterben  weiße  »aumwollengewebe  mit  falpeterfaurem  SBiörmitr) 
imprdgnirt  unb  bann  mit  2>ejrtrin  oerbicfte  cr)romfaure  £ali* 
'.«ufldfung  aufgebrueft,  fo  erhält  man  nur  ein  fdjwadjed  auf  (od* 
lid)ed  ©elb,  wenn  hingegen  ber  »aumwolljtoff  mit  aojtringiren* 
bem  $flan&enprincip  oorbereitet  ijt/  ein  fd)öned  fejted  »raun. 

fl)  2)rucft  man  (Eatedijufarbe  topifd)  auf  weißem  »oben,  woburd) 
SS3eiß  unb  »raun  gebilbet  wirb,  fobantt  auf  alle  beibe  ejfigfaured 
Äupfer  unb  anbererfeitd  alfaliföe  Hntimonauflöfung,  fo  erhält 
man  fedj*  garben,  ndmlictjs  ©run  unb  Olioen  burd)  bad  Ätipfer, 
©elb  unb  »raun  burd)  bad  Antimon ,  bann  jwei  bunfle  »raun 
ourd)  bad  Übereinanberbringen  bed  ÄupfeTd  unb  2lntiiMond;  er* 
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fcjjt  mau  nun  noch  baö  Xnttmonfarg  bnrcf;  boppeft  cr)ronifaure& 
Äali  ober  auch  bad  Äupferfalj  burd)  eine  <Öfet*?f uflöfung,  fo  er« 
f?dlt  man  in  vier  Operationen  24  garben<<Ruancen,  wovon  buje* 
nigen  auf  abfiringirenben  95oben  gebracht,  immer  bunfler  unb 
faltbarer  erfehetnen,  ald  bie  auf  weigern  Sboben  eräugten. 
6)  £ie  fdjöne  <§charf  ach  färbe  oon  Sobquecfftlber,  baö  ^urpurrot$ 
oon  bromfaurem  €ifen,  baö  Jpimmelbfau  von  £obaItojrpb,  ba$ 
93io(ett  oon  Maufaurem  ^Matin,  bad  ü&raun  oondnanfupfer,  ba$ 
g(o&braun  oon  fcleifuperorob,  bae"  £Hot^  oon  ©olbpurpur,  fon- 
nen  alle  burd)  bie  2tbirringen$ten ,  auch  manchmal  unter  $fce  i&ilfe 
beö  dampfend  auf  ben  ©eweben  me£r  befefligt  werben,  alö  bie* 
fed  auf  unvorbereiteter  weifer  SBaare  oiel  weniger  ber  galt  iji. 
93iele  ber  abjiringirenbeu  ^flan^en  liefern  für  (ich  mit  ben  erbigen 
unb  metadifchen  &afen  nicht  beachtenswerte  garten,  fptelen  aber  al$ 
3toifd)enmttte(  bennoch  eine  wichtige  SHolle  in  ber  gdrbeFunfi ,  wo  fte 
in  SQerbuibung  mit  anbern  Pigmenten  jur  <Sr$ielung  vielfältiger  gar- 
benabfiufuiigen  oerwenbet  werben.  Rubere  hingegen,  wie  j.iß.  baSGa« 
ted)u,  bieten  in  ber  3eugbrucferei  eine  nicht  unbeträchtliche  ©aUexic 
felblljldnbiger  garben  bar.  £en  2Bert£,  welchen  einige  ©aliud*  uub 
<$erbfdure  enthaltenden  $flan&enförper  in  ber  $urfifchrot£fdrberrt  ein- 
nehmen, werben  wir  bei  ber  SarfteUungdart  biefer  fronen  garbe 
nd$er  auöeinanbergefef  t  juiben. 

Übet  ba$  <&atce$it  unb  beffen  &crtncnbnn0  in  ber  &rue?' 

nnb  SJärbefunfr. 

£>aö  (Satedju,  (Earhou,  Gachu,  (Eatechufaft,  Gate* 
chufdure,  fdtfc^Itct)  japanifche  (Srbe,  Terra  catechu, 
Terra  japonica,  ojiiubifd):  Cataecaba,  ramulifch :  Cata- 
kam,  tilingifch:  Casiu  genannt,  ifl  ber  troefene  Caft  ber  2ireca* 
rinbe  unb  ber  ?lrecanu0  (Mimosa  Catechu).  9Ran  bereitet  bad  Satedju 
in  SRnfore,  in  ber  ©egenb  oon  0ira$,  in  einigen  Cant>jhicf>en  bed 
nörblid)eu  (Eirfaffiend  unb  ber  fübltcfjen  Äüjle  oon  (£oromanbe(,  hier 
in  jwei  ©orten:  bem  (Saffu  einer  fe$r  unb  bem  Gourrao  einer 
wenig  jiifammen$ie$enben ,  bagegen  etwa«  füfj  liehen  ©orte,  bie  oon 
ben  fcetelfauern  oorgejogen  wirb ,  auf  folgenbe  3rt : 

X)ie  2trecauiijfe  werben  nach  ipeone/  wie  fte  vom  $aume  fom* 
men ,  einige  ©tunbett  lang  mit  SOBajfer  in  einem  eifernen  SUjfel  gefocht 
unb  bann  herausgenommen ;  ber  fföjftge  SHücfjlanb  liefert  burd)  CSinfo» 
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cfjen  bad  fd&warje  gewö>tic$  mit  ftetd^Iftn  tc.  oerunreintgte  Gaffu. 
2>ie  getrotteten  Mujfe  foc&t  man  abermald  mit  2Öajfer  aud,  unb  Da« 
baraud  burd;  <Stnt>icPrn  er^aton*  gelblidjbraune  reine,  im  fcrudje  fem* 
erbige  Straft  jleü*t  badGourrap  bar.  LeGouxde  Flaix  itf 
ber  99?einung,  bafj  bie  Bereitung  bed  (Taterf)u  aud  ber  2lrecanuß  in 
eifernen  Äeffeln  $u  oerwerfen  fei,  inbem  berflbfub  ftci>  baburdj  fd>war$ 
färbe  unb  bemfelben  einen  eifen&altigen  ©efcfcmacf  erteile.  (Sd  fdjeint 
inbeffen  bocfc,  baß  anbere  ©orten  Gatecfcu  abficijtlid)  in  eifernen  ©efd« 
Jen  gefocfct  werben,  um  benfelben  eine  bunflere  garbe  $u  geben.  £u-- 
pferne  ©efdße  oerwirft  Le  Goux  de  FUix  für  ben  mebicinifdjen 
©ebrau<&  bed  (Satectyu,  weil  biefe  ber  ©efunbfreit  $6c&ft  gefd^rlicfc  wer- 
ben fonnen. 

Wad)  einer  anbern  «Mitteilung  foll  bad  Gatecfru  aud)  auf  fol* 
genbe  SSBeife  in  Dfrinbien  bereitet  werben :  Sie  «ein  gefcfcnittenen  tfre-- 
camijfe  werben  in  einem  irbeuen  ©efdge  mit  bem  falpeterreic&tfen  SBSaf. 
fer  übergoflen,  etwa«  uon  ber  9linbe  Kanui  Babela  (einer  Hit  Mimo- 
sa Cassis)  jugefefct ,  bad  ©efdß  jugebecft  unb  ber  2>ecfel  mit  Z\)o\\ 
angefittet.  SHacfc  jweifhinbigem  Äocfcen  *)  oerminbert  man  bad  geiler 
bid  gu  bem  ©rabe,  baß  ed  beinahe  audgefcf,  unb  unter$dlt  ed  fo  5—6 
©tunbeu.  SEBenn  bad©anje  crfaftet  iff,  öffnet  man  ben  Decfef,  nimmt 
bie  Muffe  mit  einem  burcfclöc^erten  Cojfel  fceraud,  bamoft  ben  »bgug 
fo  fange  ein ,  bid  er  bei  bem  J?eraudne$men  nid)t  me£r  aud  ber  Jpanb 
lauft,  fe&t  i$n  bann  oom  geuer,  ballt  tyn  in  fleine  ^tücfe  unb  laßt 
biefe  im  <2>d)atten  trocfnen. 

iftad)  anbern  Uberlieferungen  wirb  bad  (£ated(>u  aud)  aud  ber 
SRinbe  uut>  bem  jerfleiuerteu  £ol$e  ber  «Dttmofa  (Eatecfcu  in  OfHnbten, 
oberhalb  Bengalen,  ober  aud)  $u  «0?alacca  unb  in  anbern  ©egenben 
ber  öftlidjen  Äufte  aud  ben  flattern  ber  Mauclea  *  ©ambir  burcfc  2lud-- 
focfcen  mit  SBaffer  unb  (Einbitfen  bed  Bbfubed  in  ber  ©onnenwdrme 
gewonnen. 

ijepne  gibt  folgenbe  ^flanjen  an,  bie  fufc  oor$üglic$  für  bie 
Bereitung  bed  (Satecfcu  eignen :  Cassia  auriculata ;  weniger  ergiebig 
ifl :  Casaia  fislala,  me$r :  Cassia  «mentalis ;  ferner  Miraosa  arabica 
Boxbourgh ,  bejfen  Mimosa  leucophloca ,  Mimosa  odorata  unb  ni- 
lotia,  Bielia  Azederah  u.  f.  W. 

*)  X)ad  ööatge  e*Hefjtn  unb  ßuftren  Meint  auf  einem  3rrf(>ume  $u  be- 
rufen, in&em  &urtp  ba«  Äotpen  unb  (Snfwicfeln  bcc  elajliföen  >2Öaff*c» 
bauipfc  notywrnbitf  ba$  ©tfifl  serfpringeu  mug. 
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$ni  ojtindifchen  £andel  unrerfcbeidet  man  b  r  e  i  Birten  (ünfechu: 
1)  £>ad  ©a  mbtr--(Eate  d)  u ,  aud  der  9>flan^e  SHaucle a  ©ambir, 
welched  nach  SWeed  von  gfenbecf  in  würfelförmigen  ©tiicfen 
oorfommt,  die  ungefähr  einen  3<>U  im  i)urchmeffer  haben.  (£d 
befi£t  innerlich  eine  hellgelbe  garbe,  während  die  den  gelben 
Stern  umgebenden  Schichten  nach  klugen  jn  immer  dunfler  wer 
den,  bid  $ur  Oberfläche,  welche  jlarf  gebräunt  erfdjeint.  2>ie  l£a- 
techufhiefe  find  troefen,  jitmlid)  fefl,  aber  nicht  fd)ii>er  $u  jerbre. 
d)en,  Diel  leichter  ald  die  beiden  andern  (Eatechuforten,  fo  daß  die 
£  triefe  auf  dem  Sföajfer  fchwimmen,  bid  jte  etwad  davon  eiugefo^ 
gen  haben.  ?iuf  der  2lußenfeite  ijl  die  garbe  durch  die  (Smwirfuiig 
oon  0auerjlpjff  dunfelbraun,  im  Innern  aber  tft  die  €ub|lan$ 
gleichförmig  gelblich  jimmetfarbig,  bald  me£r  in'd  braune,  bald 
roefrr  ind  Odjerfarbige  ftc^  neigend.  (Sd  ifi  durch  die  gorm  der 
©tücfe  und  die  innere  garbe  nicht  mit  dem  ferneren  dateeiju 
von  &omban  und  nicht  mit  dem  in  größeren  buchen  oorfem 
tuenden  £atecf)u  von  Bengalen ,  wad  ficf>  durch  f*inc  (eilen  und 
dunflen  Streifen  aud$eichnet,  511  cerwechfeln.  Übrigend  geicht 
ed  allerdings  dein  Settern  mebr,  ald  dem  (Srjren.  grüner,  et)< 
mau  den  (gebrauch  ded  <£ated)u  in  der  gärberei  erfannte,  und 
deften  Verbrauch  in  (Suropa  pd)  nur  auf  dieüfledicin  befcrjräufre, 
war  diefe  (Sorte  am  befanntejien ;  je$t  aber  findet  man  die  bei- 
den andern  Korten  eben  fo  (äufig. 

Sftach  der  oon€fenbecf  oeranlaßten  llnterfuchung  ded  ©am- 
bir-Satechu  durd)  Neuner  dt  enthält  dadfelbe  in  100  feilen: 
36—40  eifengninfärbeuden  in  äGBaflVr,  2llfo(ol  und  &(>er  löbli- 
chen ©erbjtoff,  außerdem  einen  eigentümlichen  in  faltem  SBaffer 
Miilödlichen ,  in  (eißem  äBajfer  und  in  roäjferigem  2llfot)o(  auf' 
löslichen,  aud  dem  Reißen  wälTerigen  audjuge  beim  grfalten  nie* 
derfallenden  <£tfeufal$e  grün*,  aber  ©aliud  gar  nicht  färbenden 
@toff,  den  Sfleed  *on  (5f enbeef  {farbigen  Smactiofloff  (£a-- 
techufloff)  nennt;  ©ummi,  rotten  ©erb|toffabfa£ ,  von  welchem 
gfenbeef  glaubt,  daß  die  braune  garbe  ded  (Eatedju  £errii£re, 
dann  einige  beigemengte  Jpol$fafern. 

Siefed  €ated)ii  ijl  durch  $f$andlung  mit  Sßaffer  und  &ein* 
geifr  bid  auf  einen  SRücffland  oon  27»  9>rocent  lödlich,  in  wcU 
ehern  fich  feine  erdigen  fc&eile  entdeefen  laffeu.  (!d  hinterläßt 
beim  Verbrennen  ein  ^rocent  flfdje,  die,  außer  ££onerde, 
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fo^fenfauren,  faf$fauren  unbfd)wefe(fauren£af$eu,  aud  einer^pur 
Tupfer,  aber  feinem  (Sifen  befielt,  £iefe  ©orte  (Latein  ijt  oor 
juglidj  in  ber  ^rnef-  unb  Jarbefunft  $u  empfehlen,  weil  fle  am 
loentgften  gebildete  Sapoiifdure  ent&dtt. 

2)  X)a6  (Eated)u  oon  Bengalen.  2>iefed  befi(jt  ein  fpe^tfifd^ed 
©erntest  oon  1,580.  Tie  duneren  braun  gefärbten  $beife  ftnb 
harter  unb  oem  (£ated)u  von  Sßonjbap  d$n(icfcer;  Me  innere  £el« 
rere  ©ubjtan$  ijr  toeid)er,  foeferer  unb  glrid)t  ber  vorhergehenden 
©orte.  3»  <Pufoerform  ijt  ed  d>oco(adenfarbig, 

3Q0  (Dran  biefed  (Eatecftu  geben  nad)  £aon  : 
(Eifengrunenben  ©erbjtojf      ....  97 
Sjrtractioftoff  ((Eated)ufUff)    .    .    ,    .  73 
(Sigent&umlidjen  ©d)(eim      ....  16 
Sfucfftand  14 

200 

3)  2)ad  bu n felbra une  (£ated)u  oou  &omban  £at  rin  fpe* 
iififdjee  @emid)t  oon  1,590.  (£$  ijt  fd)on  burd)  feine  innere/ 
gleichförmige  bunfelbraune,  fajt  gldn$enbe  %avbe  4« 
terfdjeiden.  3n  Pulverform  ijt  ed  bunfelfajfeebraun  und  nie^r. 
mit  beigemengten  Uureinigfeiten  vernuföt,  ald  dad  ©ambir-£a-- 
tedju.  2>er  @efd)macf  ijr  etioad  brandig  und  ftarfer  ad|lringirend 
afö  bei  deu  beiden  vorhergehenden  ©orten. 

?00  ©ran  biefed  (£afed)u  geben  nad)  2>aoo: 
(Sifengruiienben  ©erbtfojf       ,    ...  109 
6rtractiL>i)of  (Otatedjuiioff)    ....  68 

(Eigenthumlidjen  ©$[eim      ....  13 

Stfucftfand      ........  10 

200 

4)  2>aö  d a  t  e d>  u  oon^egu  ijt  röt^Iicft.-  ober  fd?u>dr&(id)brauii, 
hat  einen  glänzenden  &rud),  ijl  fe£r  adjlringircnd  unb  oon  jtarf 
bitterem  @efd)macf. 

5)  J)ad  (Sated)ii  oon  ©iam,  »eld>ed  in  neuerer  3eit  in  Eng- 
land in  ©def en  eingefübrt  wird,  fommt  in  ungefähr  680  ©ramme 
fdjtveren  ÜRajfen  in  Öejlalt  Oer  arecanujj  oor. 

Heid)  Oer  Änalofe  oon  $romm0Oorf  erhalt  man  auö  960  @ran 
fdufttc^em  (Sated;ii : 
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Äbjlringirrnben  2>tofi  (£atec$ujloff)    .  680 
©ummi        ..........  240 

J>ol$fafer  unb  jufdllige  33eflanbt$eile  .  40 

960 

Slad)  biefen  Hnalpfen  treibt  fid),  baß  alle  brei  <£ate$uarten  im 
SBefentlicfyen  mit  einanber  ubereinjlimraen. 

97a*  ©oanberg'd  neuerer  Änalpfe  befielt  bad  ^eüe  (£ate<$n: 

1)  2iu*  <Satec$ugerb|lojf; 

2)  Gatecfjufdure,  welche  bie  größere  «Wenge  btfbet ; 
8)  3dponfäure,  unb 

4)  Wiefel*  unb  S^onerbe. 

©er  fdrbenbe  $3eflanbt£ril  ijl  bloß  bie  G atecfyufäure,  welche  barin 
mit  ©crbjloff  unb  3aponfdure  oerbunben  ijl.  £>ie  (Satecfcufdure  ijl  fein 
eigentlicher  garbjloff,  man  fanu  fie  bloß  wegen  i&rer  ©erwanblung  in 
3«ponfdure  burcf)  Orpbation  bed  (Eatecfcu  gum  S^fben  benu£en.  $ie 
3aponfdure  ijl  hingegen  ntcfetd  anbere0,  ald  £ö£er  orpbirte  (Eatedju* 
fdure.  ©er  (Eatectyugerbjloff  ijl  o^ne  allen  (Einfluß  auf  bie  CErjeugung 
ber  (£atec$ufarben.  (Sine  i&red  Oerbjlojfe«  gdn$lic$  entzogene  wdjferige 
Gatecfcu-Huflofung  behalt  tyr  gdrbewmögen  oollfemmen  bei. 

3lad)  ^oanberg  (aßt  jic&  bie  (Tatecfjufdure,  meiere  in  bem 
Gafed>u  entsaften  ijl,  alä  ein  farbenlofed  frpjlatlifirbared  ®alj  au*» 
fcfjeiben ,  welc^eä  oon  dujjerfl  fdjn.»  ad)  er  Satire  fafl  nidjt  jldrfer  al$ 
3ucfer  ijl,  unb  burd)  Aufnahme  oon  &auerflojf  in  Japonfdure  über* 
gefot.  Um  bie  Gatecftufdure  rein  bar$ujlellen ,  wirb  baö  fein  gepuderte 
Gate^u  mit  f altem  Sßaffer,  um  ben  ©erbfloff  baoon  ju  trennen,  au$- 
gewafdKn,  bann  mit  Saffer  auögefocfct,  ftf trtrr ,  ber  gefdrbte  £beil 
oud  ber  ttuflofung  burety  ejfigfaureö  $5U't  niebergefd)lagen  unb  fceifl 
ftltrirt.  9?ad)  bem  (Srfalten  wirb  bie  Sli'ijfigFeit  mit  ®d)wefelwaffer* 
ftoff  be^anbelt,  um  bad  ilberfdjujfigeS&leiorpb  baoon  ab$ufoiibern.©urcf) 
giltriren  er^dlt  man  eine  farbenlofe  Slüjfigfeit,  welche  abgebampft  bie 
Catecfcufdure  ald  weifet  frpjlaUinifd)ed  «jpuloer  barjlellt.  2>urc$  Sin» 
wirfung  oon  Cuft  unb  SSBdrme  unb  burd)  abforption  oon  <£auerflojf 
wirb  bie  (Eatecftufdure  in  Saponfdure  vcrwanbelt  SCoctyt  man  eine  far» 
benlofe  2tuf(öfung  ber  (Earedjufdure  in  $3erttyrung  mit  ber  Üuft,  fo 
fdrbt  fie  fiel)  fd)uell  unb  wirb  burcf)  fortgefe|teö  £od?en  enblid)  gang 
braun  unb  in  3<*ponfdure  übergeführt,  £>ie  (Eafecftufdure  löjl  fid>  »oll* 
fommen  in  SaflVr  auf,  wd^renb  bie  3Apo"faur*  &öri»  tinauflö*lid> 
ijl.  3n  #£fali  unb  ^natron  jtnb  hingegen  beibe  auffodlicfc,  unb  tön- 
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nett  bttrdi  eine  ftdrfere  ©dure  baratid  gefallt  werben.  SBirb  bie  alfali-- 
fd)e  TCttflöfutid  mit  (Ejfig  im  Überfluß  oerfe&t,  fo  bleibt  (Eated^ufdure 
mit  3ä»onfdure  in  b'r  ^lufldfung  juiucf.  Senn  €ate$ufdure  in  fo£* 
lenfaurem  &ali  geföft,  unb  man  bie  £öfung  o^ne  9)?it$i(fe  von  SB  arme 
an  ber  Cuft  flehen  laßt,  wirb  fte  rot£  unb  trocfnet  ju  einer  unfrnjtalli« 
«ifcfyen  üttaffe  ein ,  welche  @  o  a  n  b  e  r  g'd  £R  u  b  t  n  f  d  u  r  e  ift.  2>ie  SHu- 
binfdure  ijl  in  folgern  3uftanbe  mit  uberfc^itffigeni  fofrlenfaurem  Äali 
gemengt,  «Beim  3utritte  ber  guft  ge&t  fie  in  Äo&lenfdun  über. 

Sbuarb  gxfywati  unb  (Sari  fidler  £aben  bie  nad) 
<§oanberg  rein  bargefiellte  (Eatea)ufdure,  um  ju  oerfuerjeu,  welche 
garbe  bie  @dure  burd)  Ornbation  auf  33aumwolle  hervorbringt/  in 
fd)tvaa)er  gffigfdure  aufgelöjt  unb  bie  ttuflöfung  in  oerbief  tem  3uf)anbe 
ouf  &aumwolIen$eug  geortteft.  2>ie  bebriteften  Stellen  erfd^ienen  fo 
£eH  ,  baß  fte  faum  &u  ernennen  waren ,  allein  beim  »eljanbeln  in  fo- 
djenbem  tfcromfauren  Äalt  in  Gatec^ubraun  oermanbclt  würben ,  wU 
d)eö  gegen  bad  gewöhnliche  Gatednt  braun  nur  weniger  gelblicr)  erfctjien. 
(Sine  ?luflöfung  oon  (£atecbufdure  in  Sberu$rung  mit  ber  Cuft  ober 
<$romfaurem  Äali  lieferte  glüjfigfeiten  oon  är>nltd^er  garbe,  wie  man 
fte  burd)  ?lufbrucfen  erhielt. 

Äur$lid)  &at@ufiao©d)War4  in  bem  <£at<d)u ,  außer  Säte* 
cfcugerbjtoff,  (Satedjufdure  unb  Saponfdure,  aud>  einen  gelben  gar* 
bejtojf  entbeeft,  ber  weber  ©erbfloff  nod)  3aponfdure,  nod)  ein  Gemenge 
von  ©erbjloff  unb  (Eatedpufdure  ijt.  2)iefer  gelbe  garbftoff  fd)eittt  eine 
QRobification  ber<£ated>ufdure  ober  eine  3lerbtnbuug  Derfelben  mit  einer 
9>flanjenbaftS  &u  fein. 

©üte  bea  im  ipanbel  oorfommenben  Satecfeu. 

(Ein  guted  (£atcd)u  muß  fid>  im  fetywaeften  SGBeingeiile  mit  wenig 
diiicfjranb  auflöfen ;  foerjenbed  2Bajfer  (oft  ed  ganj  auf  mit  £interlaf- 
l'iing  oon  beiläufig  3  $)rocent  erbiger  ®ubjian$;  (Sifenoitriolauflofung 
muß  eine  fdiöne  bunfelgrune  garbenoeratiberiing  hervorbringen ;  beim 
einäfcfyern  barf  ed  nia)t  me£r  ald  3—4  $rocent  SRiicfftanb  ^interlaffen. 
«OScrwcrfticfe  ijt  ba3  bejtäubte,  mit  ipoljfplittern  vermengte,  au  ber  3unge 
flebenbe,  fiefy  im  SÄunbe  nur  unoollfomnien  löfeuoe,  beim  öfter«  2lud* 
$ie$eu  mit  »SJafftr  me&r  al$  •/,♦  bio  »/„  fo»big  erbigen  SRücfjtanb  $in* 
urlajfeube  unb  im  geuer  nidjt  gan$  oergetyrenbc  (£ated)u. 

£M$  int  ipanöel  uorfonttneube  naturbraune  (Sated)»t,  weld)eö 
Uiijje  3eit  £ö£er  gefdjd&t  unb  biö  jent  nod>  im  greife  teurer,  alo  bao 
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gelbe  tu  3© urfein  oorfommenbe  oerfauft  wirb,  o$ne  jebocfc  einen  £ö$e* 
ren  2Bert$  für  bie  ©rucf*  unb  gärbefunji  oor  bem  ©eT ben  bar$ubie* 
ten,  wirb  beut  $u  tage  immer  nod)  irriger  Seife  in  manchen  garbe» 
reien  unb  Äattunbrucfereien  bem  ©elben  vorgewogen.  @ei»e  bunfle 
garbe  $at  ju  ber  falfdjen  21nftc^t  geführt/  baß  ed  me&r  eigentlichen 
Gatecfcuftoff  (<£ated)ufaure)  enthalte,  ald  jene«;  bem  tft  aber  nid)t  fo, 
beim  bie  braune  garbe  rü&rt  einjig  nur  von  ber  S&ereitungdart  &er, 
t>i\td)  welc&e  ein  $peil  ber  Garecbufäure  in  3aponfdure  übergebt,  unb 
baburd)  bie  bunfle  garbe  oeranlaßt  wirb,  weldje  aurf)  leid)t  fünfrttc^ 
hervorgebracht  werben  fann.  £a  aber  bie  3aponfaure  bie  (Eigenfdjaft 
beft&t,  feine  fefle  Söerbinbung  mit  ber  gafer  ber  ^ n  cotorirenben  Stoffe 
einzugehen ,  *o  entfcbeibet  ftd>  ber  SBerth  eined  guten  (£ated)u  baf>in, 
baß  ein  in  ber  garbe  mefcr  beließ  datecftu  nicht  minber  vorteilhaft 
anjuivenben,  unb  baß  biejenige  (Eatecbuforte  vie  vorzüglichere  ift,  welche 
ben  meiften  unveränderten  Gatecbuftoff  ((Ea  rech  Ufa  ure)  enthält.  3n  bie» 
fer  &erüc?fichtiguug  (>abe  ich  bad  würfelförmige  hellbraune  ©ambir* 
Gated)u  jur  &arjtelluug  ber  garben  für  bie  verfchiebenen  ©ewebe  jletd 
vorgewogen  unb  vorzüglicher  gefunben,  ald  bad  gldnjenbe  bunfelbraune, 
weil  fein  (Eatechuftoff  weniger  orpbirt  itf,  wogegen  im  bunflen  foge» 
nannten  (Eatecr)ii-<£jrtracte  bie  ßatechufaure  $6$er  ojrnbirt  unb  baber 
mehr  au6  3**ponf<jurc  bejleht. 

&üujilicb  fann  man  bad  £dle  würfelförmige  (Earecrju  leicht  in 
brauned  gldngenbed  verwanbeln ;  einmal/  wenn  man  ed  bei  ber  0ieb- 
htjje  bed  SGBajferd  in  (ich  felbjl  fchmilzf,  wobei  ed  burcbficbtig  wirb  unb 
4—5  ^procent  an  ©etvicr)t  verliert;  bad  anbere  Sftal,  wenn  man  ed 
in  einem  bebecften  hölzernen  ©efäße  burcb  Sinjirdiuea  focbenber  ®af* 
ferbämpfe  fd>ttit^t  unb  jum  Hbtrocfnen  befördert.  Der  (entern  95erei* 
tungdart  ^abeu  fleh  mehrere  gewinn fü cfjtige  ©pefulanten  bebieut,  ein 
bunfled,  im  greife  ^ö^er  jte^eubed  (£ared)u,  unter  ber  Benennung  da* 
techu-(5jrtraft,  in  ben  ipanbel  &u  fe(jen,  unb  babei  nicht  nur  ben  &äu* 
fer  getäufcbt,  fonbern  auch  unreblic^er  Seife  bebeutenbe  Summen 
©elbed  gewonnen. 

@eitbem  bad  (Satecbu  in  ber  X)rucf-  unb  garbefunf!  bie  häufige 
tfnwenbung  gefunben,  fommt  ed  im  braungefchmolzenen  3uflanbe  hin 
unb  wieber  auch  mit  ©ubjianjen  verfalfcbt  vor,  bie  beflen  ©üte  unb 
SBerth  wefentlid)  beeinträchtigen  unb  ben  Ääufer  beim  (ginfauf  jur 
«Borfiebt  betfimmen  rnüfien. 

«Heinfcf)  gibt  ein  Verfahren  an,  bad  frelle  würfelförmige Ga 
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tea)u  burf  einen  3ufalj  von  doppelt  fromfaurem  Sali  in  braune* 
ju  oerwanbeln.  Sflaf  i$m  wirb  Da*  gilbe  Satefu  bei  gelinbem  geuer 
g,efcbmol$en  unb  auf  100  Oewic^tdr^etfe  beffelben  1  ©ewid)t$t$eil  pul« 
vertftrtf 6  Doppelt  fromfaured  ÄaÜ  $ugefe£t.  £ad  fo  gefcbmol$ene<pro» 
buft  wirb  in  $6t$erne  ©efafje  auflgegojfen ,  welfed  naf  bem  Srfalten 
eine  bifte  ff  warjbraune  Waffe  btlbet ,  bie  einen  ff  waf  muffeligen 
fcruf  befifet  unb  bei  feuf  ter  £uft  etwad  fiebrig  wirb.  £>iefe «  ^robuft 
fcat  einen  ftarf  lufammenjie^enben  ($eff  macf  unb  beji&t  weniger  ben 
fu$fif  en  9f? a d> g e f ci) i n q cf ,  alö  Dad  natürliche  ober  auf  in  ftf  geff  mof« 
jene  (Eatef  u.  Sine  bergleif  en  33ermiff ung  mit  boppelt  f romfaurent 
£a(i  jie£t  bei  bejfen  jöerwenbung  in  ber  Drucf  *  unb  gdrbefunft  einen 
großen  «öerlufr  an  garbe  naf  |if ,  weil  im  ^er^dltnijfe  ftttm  f  roni« 
lauten  ali  ein  proportionaler  bed  (Eatef  uftoffed  baburf  £ö£er 
on;Dirt  unb  in  3aponfdtire  oermanbelt  wirb/  woburf  biefer  Sfceil  nujj« 
loö  oerloren  ge&t  unb  Feine  feile  Verbinbung  tue^r  mit  ben  &u  colori» 
renben  Stoffen  einstigeren  oermag. 

9tfof  oief  naft$ei(iger  aber  ifl  bie  33erfd(ffung  mit  85 tut. 
©irarbin  unb  9>r  ei  ff  er  in  iHouen  befamen  im  $a£re  1837  eine 
©orte  (Eatef  u,  unter  ber  Benennung  gereinigte*  (Eatef  u  (cachou 
epure),  (Eatef  u^Srhract,  jur  Unferfuf  ung,  bie  oon  ^arifer  9)?areria« 
Itfien  für  ben  gabrifäbebarf  belogen  war,  in  bem  jie  40  ^rocent  ftMut 
fllö  Verunreinigung  oorfanben.  (Ein  folfer  betrug  r)at  außer  bem  93er* 
luil  an  (Eatef  ufloff  nof  ben  großen  9}af  t^eil,  baß  ber  gaferfloff  bed 
äMute*  ben  (Eatef ujroff  beim  gärben  ^artndcfig  jturücf&dlt.  £ie  $Jer« 
fälffung  mit  $(ut  geff iej^t  baburf ,  baß  ba*  geff  moljene  (Eatef  u 
furj  oor  bem  Xutgießeu  auf  $afe(n  mit  getrocfnetem  gepulverten  3Mut 
werfest  wirb,  welche  garbe  fif  bem  bed  Satefu  fo  nähert,  baß  bad 
2luge  allein  ben  betrug  ff  wer  &u  entbecfen  oermag. 

Verhalten  be*  (Eatef  u  gegen  f  emiff  e  ttgentien. 

Sin  mit  ffiaffer  bereiteter  gefdttigter  (Eatef  u  Äbfub  fefrt  naf 
unb  naf  etwa*  (Eatef  ufdure  ab  weife  fif  bei  3ufa&  oon  SBajfer 
wieber  auftojl.  @e$t  man  biefen  STfteberff  lag  ber  feuchten  £uft  au*# 
fo  biloet  fta>  ^aponfdure.  95?it  SBaffer  bereireter  (Eatef  u  2tbfut>  ber 
Cuft  audgefeßt,  fdUt  ftd>  burf  Hbforption  oon  ©auerjtoff  ebenfalls 
3aponfdure.  £>urf  3«fa&  oon  boppelt  f  romfaurem  Äali  ober  Äupfer* 
faljen  wirb  Die  (Eatef ufdure  in  Saponfdure  oerwanbelt,  weil  biefe 
®alje  ^auerjloff  abtreten.  Der  9Jieberfcblag,  weif  er  burf  ba«  Äof  eit 
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beö  (Eatechuabfubed  mit  hoppelt  chromfaurcm  Statt  entließt,  tfl  fe^r  bun* 
felrctt)braun,  tu  i&natron  unouflöaltc^/  in  Ammonium  unb  in  <£ jfigfäure 
juni  £&eü  auflöelid).  39?it  SBaflVr  orrbunnte®<hwcfelfäure  wirft  eben  fo, 
wie  (Et)romfali  unb  bie  Äuoferfalje.  3n2Beingft'ft  föfl  ftch  ba6(Eatechu 
mit  Jpinterlaffung  eined  geringen  Überrejreö  auf.  ©er  wdfferige  2lu$« 
gug  ber  oerfd)iebenen  (£atechuforten  verhält  fich  ju  ben  oerfchiebencn 
«hemifchen  tfgentien  analog/  bid  auf  bie  ©olbauflofung,  wo  (ich  eini» 
ger  Unterfchicb  int  ©erhalten  &etgt.  £iefc  gibt  mit  bem  &u*guge  t>ed 
©ambir*(£atea)u  einen  bunfeluiolettrothen  9?ieberfd)lag,  ber  fich 
bei  ßarfer  93erbünnung  jur  grünlichen  glftjfigfeit  auffoß.  9)?it  bem 
2ludfuge  bed  b  e  n  g  a  I  i  f  d)  e  n  £  a  t  e  ch  u  wirb  eine  ftarfe  braunrote 
Trübung  gebilbet,  unb  bei  vieler  93erbiinnung  mit  SBajfer  wirb  bie 
glüjfigfeit  gegen  bad  Cicht  geholten  bräunlichgelb  unb  nicht  grün.  <0?ü 
bem  2(uö$uge  beS  fco  mbap-da  t  ecfyu  eine  Trübung,  bie  mit  tiefem 
SBujjer  oerbuunt  eine  mejr  purpurfarbige,  M  in  6  ©rüne  unb  braune 
ftch  neigenbe  garbe  jeigt. 

?luf  bie  Säuren  wirfen  bie  {tdrfjren  <Satechu;3ufgüjfe  auf  bie- 
felbe  3rt,  wie  ber  ©allueaufgug.Sftit  ber  concentrirten  ©aljfdure  unb 
©chwefclfäure  geben  fie  biefe  Sttieberfchläge  von  bfaßfaf>ter  garbe.  9)?it 
ber  concentrirten  rauchenben  ©cf)m*>felfaure  wirb  baö  Gatechu  fcr)wdr§' 
(ich  unb  lö|1  ftch  bann  nicht  me^r  im  SBajfer  auf.  SSÄagnefta  mit  (Sate* 
dju  Hufgufj  gefocht  färbt  fich  rott),  bie  uberftet)enbe  glüjfigfeit  tjt  fdjwach 
rot^,  ot)ne3Birfuug  auf  ©allerte.  Äo£lenfaure99?agnefta  gibt  bem  Huf* 
guffc  rine  bunflere  garbe,  bcrfelbe  verliert  aber  bie  CEigenfchaft,  fi 
burch  ©aUerte  &u  fallen,  wogegen  fchwefelfaured  (Sifen  (Sifenvitrtol) 
rennod)  einen  geringen  olivenfarbigen  Slieberfdjlag  bilbet.  2>ie  Ztyon* 
rrbenfal^e  fällen  bie  (Eatedju  Xufgrijfe,  jeboch  nicht  fo  reichlich/  atd  ben 
©alluöaufgufi.  (Eoncenttirte  fluflöfungen  beö  fo^leufauren  Äali,  9?a; 
tron  unb  Ammonium  trüben  biefelben  nur  fchwad),  verlieren  aber  bie 
Gigenfchaft,  bie  ©aUerte  $u  fällen  SBBenn  ber  mit  fojfenfaurem  Äali 
cerfe&te  flufgng  einige  0tunpen  ber  Cuft  aufigefefct  wirb,  bilbet  ftch 
auf  feiner  Oberfläche  eine  feine  Trufte,  unb  e$  erfolgt  ein  brauner  9iie* 
h'rfchlag,  $£fali  unb  Afcnatron  lofen  ben  Gatechujloff  mit  brauner  garbe 
auf.  Äalf ,  fcarpt  unb  ®tronrian  waffer  bilben  im  concentrirten  (Eatc- 
d)ii -21  ufgujfe  reichliche  braune  9?ieberfchlägc ;  bie  über|let)enbe  gluffig* 
feit  nimmt  eine  bläjfere  rof£e  garbe  au  unb  fällt  nicht  met)r  ©aUerte. 
£al$faurer  iöarpt  fällt  ben  (Satechii'tfufguj?  merflich.  £>ad  fcfcwefd* 
faure  (Sifenprotojpb  bewirft  feine  93eränberung  >  bad  fchwefelfaure 
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Gifenperojrnb  hingegen  bewirft  einen  tiefen  föroarjen  9?ieberf<$rag. 
(Soncentrirte  Auflegungen  bed  falpeterfauren  unb  ejfigfauren  fi3(eted  be-- 
wirfen  einen  tiefen  hellbraunen  fflteberfchlag ,  welcher  ber  gltiffigfeie 
ein  gallertartiged  3nfehen  gibt.  Äod)t  man  (Satecfyu  in  8  Reifen  (£jyig 
»en  2  ©rat>  ^aurne4  ober  JJoljfdure  von  4  ©rab  fcaume'  tdngere  Seit, 
fo  erhalt  man  eine  fläreTluflöfung  unb  eö  bleibt  nur  ein  geringer  SHilcf* 
ftonb.  ®algfaured  Ammonium ,  f$wefelfaure6  unb  fatjfaured  Patron 
eräugen  einen  fdjwacfjen  SWieberfdjlag.  (Sjfigfaure*  Änpfer  bringt  einen 
braunen  Jflieberfdjlag  hervor,  welker  fid)  in  Ammonium  vollfidnbig, 
in  Sfltgfäure  nur  511m  JJeil  unb  fe^r  wenig  in  Üjjnatron  auflöjt.  €i* 
iveifi  fällt  ben  (£atechu<2tufgufj.  X)te  burd)  ©allerte  erhaltenen  lieber» 
fcfyläge  höben  alle  eine  blaffe  braunrote  garbe ,  bie  an  ber  £uft  bunf* 
Ier  wirt.  £>a0  auö  thierifdjem  Ceim  unb  bem  ©erbfloffe  ber  gefdttigten 
€flira)n*2(ufgujfe  beftehenbe  ©emiftfc  fchd&t  2>avp  auö  ungefähr  41 
©erbfloff  .unb  50  Steilen  Ceint. 

Sie  röthf  ichbraune  3ttflöfung  von  einen  (Eatecftu  in  10 

feilen  Sajfer  $eigt  gegen  bie  ®al$e  tc.  folgenbe*  Verhalten: 

Mauren  machen  bie  garbe  h*H**t 

Blfalien  machen  bie  garbe  bunfler; 

fcfcivefelfaured  (Sifenorobul  fallt  einen  olivenbraunen  SHieberfc^lag  5 


fcfywefelfaureö  (Sifenajrpb  einen  olivengntnen  » 

fcbwefelfaure*  Ätipfer  einen  grlbltchbraunen  » 
2llaun  macht  bie  gluffigfeit  heller; 

falpeterfaured  (Sifenorpb  fallt  einen  olioengrauen  '» 

falpererfaured  Äupferorpb  einen  gelblicbbraunen  » 
falpeterfaured  öueef  jtlberojrnbul  einen  gelbltc^braunen  » 

falpeterfaured  iölei  einen  laajdfarbigen  » 

faljfaure  $hon*rbe  einen  brdunlichgelben  » 

faljfaureö  3iunornbul  einen  brdunlichgelben  '» 

(Ehtor^inn  einen  brdunlichgelben  » 

0iiecf|ilberfubliniat  einen  horf)d)ocofabeiifarbigen  » 
ejfigfaure  %$onett>e  macht  bie  garbe  heller; 

effigfaured  Äupfer  fdllt  einen  reichlich  braunen  » 

effigfaureö  SÖlei  einen  lach$farbigen  ■ 

boppelt  chromfnureö        einen  reichlich  braunen  » 


£)ie  J?auptbe(tanbthetle  bed  (Eatechu--2lufguj]e$  ftnb  Gtatecf>n(toff  (Sa* 
tecr)ufdure)  unb  eifengriinenber  ©erbftojf.  Um  ben  ©erbfloff  baoon  $u 
trennen,  wirb  ba*  fein  gepulverte  Satechu  mit  faltem  SBaffer  fo  lange 
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ausgesogen,  bi*  bie  f^teit  2tufgu  Je  oon  b«»r  Setmatiflofutig  nuty 
ciefdUt  werben.  3o  folgern  3«üanbe  bejT^t  ber  (Eatecfeuftoff  eine  blaffe 
in  fcfjwacfce*  söraunrotb  ficf)  neigende  Sarbe,  o&ne  merfltcfjen  ©erud), 
oon  fct)tüacf>  £ufamiuen$ie^enbem  fjintenbretn  friß(td)em  ©efcijmacf,  ber 
jlärfer  al*  beim  Satedju  tft.  (Er  (6(1  ftcfo  in  rattern  VB affer  weniger  auf, 
al*  ber  ©erbffojT,  leichter  aber  im  feigen.  3>ie  äuflofung  ijl  Anfang* 
braungelb,  erhält  aber  an  ber  Cuft  burd)  (Sinmirfung  bed  @auerjloffe* 
eine  braunrote  garbe.  2>ie  fiarf  braune  Hufldfung  im  Xffobot  bleibt 
unuerdubert  an  ber  Cuft.  Valien  bewirfen  eine  g(dn&enbe  garbe ,  aber 
e£ne  9tfieberfd)lag ;  aud)  burd)  3ftinera(fäurrn  wirb  bie  tfuflöfung  ntd)t 
gefällt.  ^.i)!»efelfatire  (Sifenauflöfungen  bewirfen  eine  gra*gnine  fiatbe 
unb  fallen  ein  gnine*  @ebiment,  welche*  an  ber  Cuft  ftcf>  fcrjwdr$t. 
©alpeterfanre  $$onerbe  unb  faltfaured  3inn  bringen  eine  fcrjwadK 
Srribung  fjeroor.  @al$faure$  iSlei  gibt  einen  biefen  fd)war&braunen 
$iieberfd)lag  £>urd)  trotf ne  £)ejti((ation  entließt  Äoblenfdure,  Äoblen* 
wafferjloffga*  unb  ÜBaffer,  we(d)eö  etwo*  (Sffigfdure  unb  unverduber- 
ten  @toff  enthalt.  Wlit  &a(peterfäure  jog  la  G  ränge  @auerffee* 
fdure  nebjl  beut  au*  fticfiloff&altigui  ®ubflaii$en  bur$  ^alpeterfäure 
barflellbaren  SÖefter'fc^en  Söjtter  au*. 

21  u *f Reibung  be*  eifengrtine  nben  ©erbjtoffc*. 

Um  ben  ©erbjtoff  au*  bem  (Eared)ti  rein  bar$iijreUen,  wirb  bie 
fluflofung  beffelben  in  SÖeingeiji  bi*  jum  $rocfnen  abgebampft,  ber 
Stitcf |lanb  mit  faltem  SBaffer  befcanbelt  unb  hierauf  bie  wafferige  Buf-- 
(ofung  jur  $rocfni|j  abgebampft. 

©er  ©erbjloff  be*  @ated)it  unterfc^eibet  ftcf>  pon  bem  ber  Oall-- 
dpfel  baburd),  baß  er  im  SBaffer  fodlid)er  ijl,  unb  |td)  aud)  im  JUfo* 
hol  auflöjr.  (Sr  fd)ldgt  ba*  (gtfen  Olioengnin  nieber  unb  £at  baburc^ 
ben  tarnen  eifengrunenber  Oerbjtoff  erhalten,  £ie  33erbinbung  mit 
rem  tbierifeben  Üeim  (©allerte)  wirb  naefe  unb  nacr;  braun.  $er  mittel)! 
^c^wefelfdure  au«  ©ambir*  (Eatecrju  burd)  35er $  e  1 1  bargejleüte 
QJerbftoff  tfeüt  eine  rot^gefbe,  faum  fauer  reagirenbe/  an  ber  2uft 
fdjnell  bunfel  werbenbe  2luflöfung  bar. 

.Hnwenbung  bed  (Satedju  in  ber  ?>  ruef*  u  nb  gdrbe fn  nff. 

9?ocr/  oor  einigen  ßO  3a^ren  fannte  man  bad  au*  Ojtiiibien 
llammenbe  dateefcu  in  (Suropa  faft  nur  in  ber  Jpeüfuube,  auf  weldje 
fiel)  feine  $ur  bamaligen  3<it  geringe  (Einfuhr  befd>rdnfte.  JÖalb  nadj- 
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(erwarbt  eö  btird)  SSerwenbnng  in  ber  2>rucf*  unb  Sdrbefunjr  burdj 
von  3«&r  3«!>f  me^renben  Sfcebarf  ju  einem  bebeutenben  ipan« 
beleartifel  erhoben,  fo  jwar,  baß  ber  ©ebiaud)  bejfelben  je&t  in  ben 
meijleti  £rucf*  unb  Färbereien  nid)t  allein  allgemeinen  Eingang  ge* 
fitnoen,  fonbern  aud)  in  überaus  großer  Wenge  oerarbeitet  wirb. 

2)ie  3nbier  unbGtyinefen  benü£en  bad  (Eatec^u  fd>on  feit  langer 
3«*  öl$  garbfioff.  3n  SMujiern  colorirter  ©ewebe ,  bie  aud  3nbien 
411  unö  gefommen,  erweift  fld),  bafrbie  fcfjwarje  Sfcobenfarbe  burei) 
Gated)ubraun  in  Söerbiubung  mit  3nbigobIau  r)ervorgebrad)t  tft.  $>ie 
G^inefen  beiluden  eö  aud)  jur  ipervorbringung  einiger/  unb  gur  Jpalt» 
bormadjung  verriebener  anberen  garben.  3n  (Suropa  würbe  bad  (£a* 
tedjubraun  für  ben  SßaumwoUenbrucf  im  3^*  1815  juerft  $u  2iugd* 
bürg  in  ber  Äattunfabrif  von  ®  er;  6  p  p  I  e  r  Sp  a  r  t  m  a  n  n  a(d  braune 
ßinbrueffarbe  neben  Ärappfarben  verwenbet.  3)er  (Eatedjuabfub  würbe 
wie  nod)  $eut  $11  Sage  mit  etwaö  ©rünfpan  unb  &a(miaf  werfest,  mit 
^tdrfe  verbieft  auf  bie  3*uge  gebrueft,  bann  im  ober  Kleien* 

babe  \>on  beut  33frDicfungdmittel  gereinigt  unb  bie  eatedjubrauuegarbt 
mit  ben  anbern  garben  /  iidmlid} :  gdjwarj,  &raun,  9?ot^  unb  93io* 
lett  im  Ärappbabe  aufgefärbt.  @ie  würbe  fcdiijTg  aud)  ald  fcronce« 
färbe  in  ®cr;war$boben  angewenbet.  3m  %afyve  1817  £abe  id)  in  bem« 
felben  Stabliffement  ba«  €ated)it  in  ©erbtnbung  mit  bem  fal$fauren 
3innornbul  (3innfal$)  alö  (Eatedjubronce  Äejjfarbe  für  veifdjieben  pic 
cotirte  genhtjrerte  Unterlagen  jiierjt  verwenbet.  34  (teilte  $u  jener 
3*it  &rucffabrifate  in  frappviolettpicotirtttn  ©runbe  mit  Ouercitron* 
gelb  unb  gellem  Sifengrunb  bur<&  figurirten  S(jcated)u  *  21ufbrucf  bar, 
wefdje  bem  bamaligen  ©efebmaef  entfprecr/enb  großen  2ibfa&  fanben, 
bei  welken  id)  miefc  folgenben  ©erfahrene  bebiente: 

8  ^pfiinb  24  2otr)  ©rünfpan, )  würben  &ufammen  in  einem  fu» 

10  ^pfunb  ®ambircated)u,     I  pfemen  Äe(j"el  abgeformt,  unb 

»09D?aßSBaffer  (bieSttaß  ju   j  bie  2lbfod)ttng  auf  30  90?af  t'i; 
2*A  ¥funb)               J  quibum  geftellt. 

7i^auf&rurfförb<  auf  jarren  violetten  ©runb  ju  brnrfen. 

4'/a  «D?aß  (Satedjuabfub  mit 

1  $>funb  8  Sott;  ®tdrfe  verfocht,  über 

24  Cot r)  gepulverten  £almiaf  gegojfen,  falt  gerührt,  mit 

4  $>funb  Stnnfalj  unb 

16  Cot&  faljfaurer  3innauflofung  gefdjdrft. 
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tffcanf orutffarb*  fflr  fUrfern  !rapp*io(etten  ©runc. 
8  9)?afl  (Earec&uabfttb  mit 
30  eot$  etdrfe  verfocht/ 

18  £ot$  ®a(miaf  $in&ugegeben,  nad)  g<Sni(id)em(£rfalten  mit 
8  ^Pfunb  3i«nfal$  nnb  fo  otel  flufftger  faljfaurer  3inn« 

auffofung  gefdjärft,  a(d  bie  violette  garbe  $u  tyrer 

3erjt6rung  erforbert. 
(Einer  «fyndcfcen  (Satedju-Gnleoagebebienre  i$  mtcfc  einige  3afcre 
fpdter,  um  broncefarbige  giguren  in  iriftrten  cpaneifenblauen  Streifen 
anzubringen,  aud)  verwenbete  icr)  bie  braune  (£ated?ufarbe  o$ne3ufag 
von  3innfa^  für  grmuflerte  $a(bvio(ette  ärappböben ,  wtldjc 
burd)  ben  SBeg  M  Ölbeijeud/  gfeidj  wie  für  £ürfifd)rot&  vorbereitet, 
aldbann  mit  einer  äußer)?  föwatten  (Sifenbaftd  imprägnirt  unb  im 
Ärappbabe  gefärbt  werben,  in  welche  nacfc  bera  Bviviren  unb  SRofiren 
mit  ber£ated)U'Jlufbrucfforbe  gleicr)jfitig(£nlevage  für©elb  unb  ©nin 
eingebrucft,  na$$er  in  ber  (&(>(orfa(ffüpe  paffirt,  unb  julefct  ©elb  unb 
©rün  im  fauren  ctyromfaurcn  äalibabe  entwicfelt  mürben. 

3m  2.  &anbebe6  neuen  3ournaId  für  bie3nbiennen*  ober&aunt' 
roollenbrucferei  überlieferte  Dr.  2)ingler  ein  ©erfahren,  verftbie» 
bene  garben  uermitteljt  be«  £aU$n  mit  3ufafc  von  Taljen  in  93er* 
binbung  mit  anbern  Pigmenten  bar&ufteüen,  bie  fofgenbe  SRefuItate 
ergaben:  1«  (£ated)uabfub  mit  Etdrfe  jur  £)rucf färbe  verfocht  unb 
berfelben  flüjfigeä  faf&faureö  3iun  jugefe^t,  gab  im  ärappbabe  eine 
fd)öne  rehbraune  garbe;  im  gernambufbabe  ein  volled  Sftotfy,  im 
Gt»mpecbe$oI&babe  ein  intenftved  £ifa  unb  im  SBaubabe  »Pomeranzen* 
gelb.  2.  Gatecfyuabfub  mit  ©tdrfe  verbitft,  bem  troefened  (E^Iorjtnn 
unb  fafpeterfaureö  Äupfer  jugefefct  würbe,  lieferte  im  £rappabe  ein 
buiifleö  Sbronce,  im  gernambuf$o(&babe  bunfel  Cifa,  im  (Eampecr)e- 
$ol$babe  intenftved  glo^braun  unb  im  SBaubabe  fatteö  OUveugelb. 
3.  (Eatedjuabfub  mit  Etdrfe  unb  fa(peterfourer  $£onerbe,  im  jtrapp* 
babe  (eberbraun,  im  gernambuf$ol$babe  ^ettereö  Cifa;  im  Gampccfce-- 
$ol$babe  beitere*  Violett  unb  imSSaubabe  ein  trübeöfcraun.  4  SÖurbe 
ber  flufbruef färbe  3)  falpeterfauree*  Äupfer  $ugefe$t,  gab  Srapp  inten; 
fived  SKot^braun,  gernambutyofi  bu  nfled  glo^braun,  <&ampec$e$oI; 
fcf)war^b(au  unb  Sau  ein  fatted  Olivenbraun.  5.  (Eatedjuabfub  mit 
etdrfe  verbitft  unb  falpeferfauree  (Sifen  $iusugebrad>t,  lieferte  im 
Ärappbabe  ein  83raunrot£,  im  gernambutyofjbabe  Mordore,  im 
Gamped?e£of$babe  fatted£>dj>marjgrau  unb  im  SGBaubabe  fatted  Oliven- 
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grün.  SHe&rere  andere  erbigen  unb  metallifchen  Bafen,  benen  (Tatechu» 
abfub  $ugefefct  würbe,  boten  Dr.  X>  in  gier  feine  beachtenswerte 
SKefultate  bar. 

3n  biefem  3uflanbe  blieb  bie  93erwenbung  bed  (Satecfju  in  ber 
£)rucf«  unb  gärbefunfl  bid  $u  (Snbe  ber  1820er  3a&re,  wo  man  bie 
(Sntoecfung  machte,  ba§  oad  €atechu  burch  Äalfwafler  unb  noch  me$e 
burch  boppelt  chromfaured  Äali  auf  bera  3euge  gan*  bauer^aft  befeftigt 
werbe.  2)iefe  Beobachtung  oerbanft  einem  3ufall  tyr  Sntftehen :  man 
brucfte  nämlich  neben  (Eafechubraun  ^olibblau  (rebucirted  3"bigo* 
blau)  auf,  worauf  man  bie  3*uge  jur  $efe(rigung  ber  blauen  garbe 
in  Äalfmifch  paffirte;  ed  jeigte  (ich/  baß  auch  bie  catechubraune 
garbe  foliber  geworben  war;  ober  man  brucf te  (Satechubraun  mit  Seht* 
gnin,  aud  einem  ©emenge  oon  rebucirtem  3nbigo  unb  einem  Bleifal^e 
bejle&enb  auf  bie  3euge,  worauf  man  pe  in  Äalfmilch  jur  Ojpbation 
unb  girirung  bed  3»bigod/  unb  gemach  im  boppelt  chromfauren  Äa* 
(ibabe  paffirte/  um  aud  ber  93erbinbung  oon  Blau«  unb  SBleifalj  ©run 
hervorzubringen/  woburch  bad  (Eatechubraun  um  fo  me$r  befeftigt 
würbe.  31"  3öhr*  1830  fcf>r teb  ich  «ne  2lb£aublung  über  ben  rechnt« 
fchen  ©ebrauch  bed  Gatechu,  ben  bamaligen  ©tanbpunft  in  ber  Baum* 
woUenbrucf  erei  bejeichnenb,  welche  fleh  in  Der  allgemeinen  (S  n  c  p* 
clopäbie  uon  (Srfa)  unb  ©ruber  abgebrueft  beftnbet. 

2lld  bie  2>ampffarben  entjranben,  (ernte  mau  bad  (£arechu  auch 
burch  bad  £>ämpfeu  unb  nach^eriged  9>affiren  im  Äalf*  unb  boppelt 
chromfauren  Äalibabe  $u  befefligen.  3»  granfreich  benufcre  ed  Barbet 
tu  3<>»P  (uerfl  mit  93ort$eil  im  Äattun*  unb  Saconnetorucf,  auch  fanb 
cd  balb  barauf  gingang  $ur  £>arfleü*ung  fchöner  Broncefarben  bei  bem 
2lrtife(  Capid. 

3m  3a£re  1839  entbeefte  ©ufrav  ®cr>war$  in  9ftul$aufen 
im  (Eatechu  auch  einen  gelben  garbjlojf,  ber  ald  fein  Ubergaugd&tu 
fianb  jwifchen  berGatedjufdure  nnb  Saponfdure  $u  betrachten  ifr.  £ie» 
fer  garbjloff  liefert  mit  ber  $&onerbenbaftd  eine  gelbe  garbe,  bie,  wie 
jebed  anbere  9>flanjengelb/  nur  in  otel  $d>rem  ©rabe,  bie  (Sigenfchaft 
befifct/  fuh  burch  Orpbation  &u  brduuen.  Um  bie  gelbe  garbe  ju  er&al« 
ren  /  befcanbelt  man  eine  §atechu>2luf(öfung  in  SBaffer  mit  t^ierifchem 
Seim  /  um  ben  ©erbjloff  unb  bie  braune  3aponfdure  baraud  $u  fdllen. 
(Eö  bleibt  eine  gelbe  glüjfigfeit  $unicf ,  welche  beim  gdrben  Den  mit 
effigfaurer  S&onerbe  imprdgnirten  baumwollenen  3««g*n  eine  lebhafte 
gelbe  garbe  erteilt,  bie  (ich  an  ber  Cuft  uuoerdnbert  erjdft,  burch 
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Dilation  ober  burcr)  ginwirf  ung  oon  boppelt  $romfaurem  Äali  aber 
ftd)  in  Du  11  fei  brau  n  oermanbelt. 

flnwenbung  bed  (Satecfcu  in  ber  2>  cr)af  Wolfen  fd  r  b  e  rei. 

3n  ber  0 djaf wollenf d rb ere i  wirb  bad  (Eatecfcu  $uiu 
Sdrben  ber  catedjubraunen  nnb  rotbraunen  Sarben  oer» 
roenbet.  Sur  Gated)u  braun  $at  Ceudjd  ein  93erfa$ren  angege* 
$en,  weldjed  in  Sclgenbem  befielt:  »100  Steile  SßSoUe  ober  wollene 
3enge  werben  mit  5  Minuten  lang  abgefottenen  gatedjuabfub  in  einem 
©er&dltnig  jur  2Bolle  oon  12  feilen  Satedm,  2'/,  £r)eil  Äupfer» 
oitriol,  17«  $&eil  @almiaf  unb  81  feilen  £jfig  bejanbelt.  SWacrj  bem 
iperaudne^men  aud  bem  83abe  unb  rjalbjiunbigrm  Söerfü^lcn  wirb 
bieSarbe  in  einem  anbern$abe  befeftigr,  melcrjed  in  SÖajfer  374^funb 
doppelt  cfjromfaured  Sali  für  100  9>funb  SßBolIe  gelötf  enthalt.  Die 
SBaare  Wirb  jefct  gut  gewafcr>en  unb  mit  4  bid  6  ©ewid)tdt£ei(*n  ^.Vrfio 
eine  Viertel*  bid  eine  t)albe  £>tunbe  lang  gefocfct  unb  (ernad)  wieber 
gut  gewafd)en.  Statt  9>crfto  fann  mau  aud)  gleich  bem  Satecfcubabe 
7x9)funb(Eampec6er)ol$ejrtract  $uf?ften,  unb  5 um  $efefligen  ber  Sare* 
Vi  $funb  faured  ctjromfaured  &ali  mejr  nehmen. 

SHot&braun  erhalt  man  burcb  V^ünbigedänfieben  mit  10  bid 
20  $funb  (Eatedju  auf  100  ^Ofimb  SBollenjtoff,  unb  iöefejtigen  ber 
Sarbe  mit  3  bid  6  $funb  boppelt  <r)romfauren  Äali. 

Um  graue  ©cfcattirungen  &u  erhalten ,  fe&t  man  beim  Änfieben 
1  bid  2  g>funb  (Eifenritriol  &u. 

71  n  w e n b u  11  g  bed  (S a  t e d> u  in  ber  SÖ a u m  w 0 1 1 e n b r  u cf - 

unb  Särbtret. 
Huf  baumwollenen  3eugen  fann  bad  (£atecfcu  nur  bur$  Da^mi* 
fcfcenfunft  geeigneter  2lgentien  ober  4*ei$en  befeftigt  werbet!,  wellet 
bemfelben  €auer(lo(f  jufii^mi  unb  bie  (Eatedmfdure  in  3aponfäure 
»erwanbeln ;  beim  fo  lange  bie  Orpbation  nid)t  flatt  gefunben  J>at,  fann 
bie  garbe,  wenn  bad  3eug  in  mdfferiger  Gatecr/uauflöfung  getronlt 
unb  abgetrocfnet  wirb,  wieber  weggewa)a)en  werben/  wä^renb  fte  na<b 
ber  93erwaublung  ber  (£atecr)ufdure  in  3aponfdure  erft  faltbar  wirb, 
woraud  ^eroorge^t/  baß  niajt  bie  €ated)ufdure  bie  Baumwolle  färbt/ 
fonbern,  baß  fte  fid)  nur  in  S^S*  i^rer  (Sigenfcr)aft ,  in  3aponfättr* 
übergeben  &u  fönnen ,  &um  Sdrben  benu&en  läßt.  Sur  ficrj  gebildete 
3aponfdure  ge£t  hingegen  feine  jejte  v£er  bin  b  11  ug  mit  ber  Safer  ta 
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Baumwolle,  wenn  biefelbe  bannt  getrdnft  wttb,  ein,  fie  fifct  nur 
mec&anifd)  auf  unb  (dßt  ftcft  fricfet  wieber  wegwaren, 

3mprdgnirt  man  33aumwo(Ien$eug  mit  einem  wdflerigen  2Tbfub 
von  Gatedju ,  trocfnet  ab  und  ejrponirt  benfelben  ber  dtnlofp$drifd)en 
Stift/  fo  tritt  balb  eine  Ornbation  ein;  bie  braun  lief)  gelbe  jarbe  ge^t 
nad)  einigen  Sagen  fdjon  in  jKotfjbraun  über/  welche  bei  S^anMitng 
mit  Öauerjtoff  jufüjrenöen  ?(gentien  in  Dauerhafte  braune  (Sötern-3 
färbe  oerwanbelt  wirb.  £ie  3^if4>eimtitre(  /  beren  man  ftcfo  biefür  iii 
ben  Äattunbrucfereien  unb  gdrbereten  bebient/  unt  bie  (Satecfcufdure 
auf  ben  3eugen  in  3aponfdure  überzuführen ,  fiiib  uor$ug$weife  bie 
&upfer«  unb  d\)tomfa{\e.  Serben  bie  auf  baumwollenen  ©«weben  auf 
gebrucften  ober  mit  (£atec$eabfub  imprdgntrten  Stoffe  $ur  fcefejh'gung 
ber  Sorben  im  cfcromfauren  Äalibabe  pajfirt ,  fo  wirb  ein  $  bed 
tfcromfauren  ©af$e$  $erfefct,  wdfcreub  ber  @auerflojf  ber  d^rouifdure 
ba$  Gafedju  ornbirt,  ro*lcfced  fic&  nacf)  biefer  SJerdnbernng  mit  brnt 
fretgeworbenen  gbromornb  oerbtnbet,  unb  fid>  wie  J?  e  i  n  r  i  d»  d)  t  u  nt« 
berger  burd)  Hnalnfe  erwiefen  £at/  auf  ber  Sfcaumwolie  eine  93er« 
binbung  oon  3aponfdure  unb  GJromornb  bilbet/  wetd?ed  $itr  3nien* 
fttdr  ber  Jarbe  beiträgt. 

Um  baumwollene  ©ewebe  oUt  ©efpinnfte  uni  eatecfjubraun  folib 
$u  färben ,  genügt  e$  fie  in  ein«  beißen  wdfierigen  <£ated)uaufl6Tung 
burcfymieljnini ,  aldbann  bie  garbe  in  einem  feigen  fcate  oon  boppelt 
cbromfaurem  Kalt  $u  entwicfelu  unb  $u  befeftigen.  3*  eoncentrirter  bie 
<£ated)uaufl6'fung  oerwenbrt  wirb/  um  fo  bunffer  erfd)eint  bie  braune 
Sarbe.  JpeUere  §arbenabftufungen  bifl  in  bie  erteilen  $öne  faffen  ftd) 
burd)  mit  Reißern  SBatfer  im  33er$d(tnifj  »erfcfcwdcfcte  Sated^ubru^en 
erjielen.  <2efct  man  bad  mit  wdjferigem  (£ated)uabfub  getrdnfte  »aum» 
woUenjeug  ber  atmofp(>dtif4)en  Suft  au*/  unb  pafiitt  ed  bann  burd) 
Äalfmild),  fo  wirb  bie  3aponfdure  ebenfalls  baraitf  befejttgt  unb 
liefert  ein  hellbraun,  ©anj  balftlbe  bewirfen  in  einer  gewijfen  (£on* 
centration/  Afcfali*  unb  tfßnatronfaugen.  £e£r  bunfle  jarbenabflu* 
fungen  fann  man  aucfe  erhalten ,  wenn  £aumwotien$euge  mit  japon* 
fauren  ^Italien  imprdgnirt/  unb  nad^er  burd)  äalfmild)  genommen 
werben.  bunffer  unb  übrigehd  nod)  Dauerhafter  erfd)einen  alle  biefe 
Sarben ,  w< nn  fie  nad^er  nod)  in  einem  Reifen  cfcromfauren  Äalibaoe 
Durcr)paffirt  werben« 

Sine  gute  uni- braune  <£ated)ufarbe  für  baumwollene  ©arne 
ober  ©ewebe  erhalt  man  anf  folgenbe  SGBeife:  »25  Cotfr  $erfletnerte$ 

I.  21 
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Saie^n  werben  15  Minuten  lang  mit  18  9>funb  Söaffer,  2  $fnub 
gffig,  16  eot(>  Äupferoitriol  unb  8  2ot$  ®almiaf  gefönt,  bte  ^ibfo* 
$ung  laßt  man  jejjt  nur  10  Minuten  abfegen,  entfernt  Den  »obenfafr 
unb  be&anbelt  bad  S«  färbenbe  3eug  in  Na"*»  glütJigfett.  Senn 
t*  gleichförmig  burc^brungen  ijt,  ringt  man  ed  aue,  unb  pajfirt  e« 
o$ne  &u  trocfnen  in  einem  lauen  boppelt  (£&romfalibabe,  nur  ein  ?et} 
Gtyromfali  auf  8  yfunb  SBaffer,  um  t>te  garbe  mit  ber  Safer  $u  befe* 
(ligen.  gellere  2lb|lufuiigen  fönnen  erreicht  »erben,  wenn  bte  ®alje 
»erminbert  unb  ber  3ufafc  »on  SBaffer  »erntest  wirb. 

mt  ejfigfaurer  S&onerbe  gebeizte  (morbancirte)  baumwollene 
©toffe  nehmen  in  bem  wdjferigen  21bfub  oon  (Eatedju  eine  bunfelgelbe, 
mit  effigfauerem  (Sifen  gebeijte  eine  Dlioenfarbe  an.  £)ie  Temperatur 
barf  jebod)  beim  gdrben  nid)t  über  35  ©rab  SKeaumur  er$6£t  werben. 
SBirb  berGatedjuabfub  mit  Seim  werfest,  fo  erfdjeinen  bte  garten  leb- 
hafter ober  geller.  3m  boppelt  cfcromfauren  Äalibabe  werben  jie  flart 
gebrannt.  £od)t  man  eine  2Juf  löfung  von  Gatedju  in  ^Baffer  mit  etwoe 
effigföiirem  Äupfer,  ebe  man  fie  jum  gärten  benü&t,  fo  erhalt  man 
anflatt  ©elb  eine  Jpol$farbe,  unb  jlatt  Olioen  eine  3immetfarbe. 

(Eatectynbraun  ortlid)  et  n$u  färben.  $Benn  man  bie 
SÖaflö  für  Ärappbraun  auf  baumwollene  ©ewebe  brucft,  unb  bana 
bie  SBaare  in  einem  (Eated?ubabe  ausfärbt,  werben  örtliche  catecfco* 
braune  giguren  in  weißem  ©runbe  erhalten.  3)a0  (Eatecrjubab  barf 
aber  burdjaud  nic^t  fcö&er  als  40  biö  55  ©rab  SÖdrme  focfe  fein,  ba« 
mit  fid)  badGatetrjunicfct  in  bem  weißen  ©tunb  befefiigen  fann.  ©leid) 
nacfe  Jperjtellung  ber  garbe  wirb  in  ein  fodjenbeö  SBajferbab  etnge^ 
fojjmi,  unb  über  ben  Jpafpel  Jin»  unb  wieberlaufenb  fo  lange  baria 
oerweilt,  btd  ber  ©runb  ooUfommen  weiß  er  fd)  eint.  2>ie  SGBaare  wirb 
nun  gleid)  im  glujTe  gefdj weift,  in  ben  SBafördbern  gut  gemaföen, 
unb  fann  jur  großem  fcefejtiguug  ber  garbe  jefct  burdj  ein  boppelt 
cfjromfaured  Äalibab  pajfirt  werben,  wonach  minber  gut  gewafayn, 
entwdjTert/  aufgefangen  unb  abgetrocfnet  wirb. 

gür  bie  93erWenbung  in  ben  Aattunbrucfereien  laffen  fi<$  bie 
€ated)u-?lufbrucffnrben  in  folgenbe  brei  Jpauptclajfen  einteilen: 

a)  (Sated)u*£rappfarben} 

b)  <£ated)u--2lpplicationefarben} 

c)  (Eated)u«2>ampffatben. 

Sebe  einzelne  Slaffe  jerfdllt  wieber  in  mehrere  Unterabteilungen, 
welche  alle  tyrer  SEBicfytigfeit  wegen  ndfcer  auSeinanber  gefegt  werben 
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foffrn.  3<$  Qttnbt  eine  fotye  HuSetnanberfefcung  um  fo  e$er  genugenb 
$u  lofen ,  al*  meiu  oieljar)rig  practifd^er  ©irfungdfreid  im  »ereile 
ber  2>rucffabrifation  mir  bte  Wittel  an  bie  £onb  gegebfit  r)at,  oUe 
«öerwenbungdarten  bed  <Satecr)u  im  »aurawollen»,  halbwollen--,  SEBoI. 
Irn«  unb  ©eibenbrucf  auf*  genaufh  *u  prüfeu,  unb  na$  allen  Seiten 
$in  ausüben. 

A*  Ctttcdju-grappfarbeti* 
3n  benÄattunbrucfereien  bebient  man  ftcr)  mit  bem  bejlen  Srfolg 
$ur£erftellung  vieler  fcfcönen  unb  mannigfaltig  geflalteten  Sejfine,  bei 
9?ebeneinanberfrelluug  anberer  gan$  folgen  Ärappfarben,  wie  5.  33. 
@d>war$,  oer  oerfdjHebenen  braunen,  rotten/  violetten  unb  Sila-2lb-- 
fiufungen,  auct)  ber  braunen  (Eatecfcufarben,  bie  mit  dllen  jenen  jtf* 
gleicfr  im  Ärappbabe  gefärbt  unb  bürg  bie  na*r)erigen  Ö4*nungd* 
Operationen  ifrre  Belebung  unb  ben  £6ct)fien  garbenglan*  erhalten.  giJr 
bergleicfcen  gabrifate  bereitet  man  bie  <£atec$u--2>rucffarben  auf  fol* 
genbe  SGBeife: 

(£atecr)u«7fbfub. 
<£&  werben  lO^funb  gelbe«  würfelförmige*  ©ambiWafedjju  iriit 
binreicrjenbem  «Baffer  in  einem  fupfernen  Äejfel  geformt,  bi*  ba*  Sa. 
rea?u  »»(Kommen  gelöf!  unb  20  iWag  <Sate($u*2lbfub  barbieret,  weisen 
man  burcfc  ein  £>ra$tfieb  oon  SOIeffing  laufen  I4fjt,  um  bie  beigemeng* 
ten  gragmente  »on  JJolj,  @d)ilf  je.  ju  befeitigen. 

$rucffarbe  für  $unf el'Satecfc ubräun. 
gür  ü&ufrer,  welche  mit  ?id)tf<t)Wdr$  ober  »raun  »orgeörücff, 
bann  mit  ben  rotten,  »ioletren  unb  2ila«2tb(!ufungen  oerfeben  Werben, 
wenbe  ict)  für  <Eateer)u  jlreif*  unb  £>ecf  färben  folgenbe  3«» 
fainmenfe^ung  an: 

16  SWafj  äatecfcüabfub  werben  in  einent  Pnpfernen  Äejfel 
über  ba*  geuer  gebracht, 
4«/t  $f»»*  geflogener  ©rünfpan  barin  gefc*)nf»l$en>  wenn 
biefer  gelötf, 

1  $funb  8  C'otr)  (Salmiaf  $ugegeberi  unb  jtflefct  mit 
5  9>funb  gepulvertem  arabifcfyen  ober  |enega(ifc$eii 
©ummi  oerbüft/  nod>  warm  bie  2>ru<f färbe  eurer) 
Semwanb  pajprfv  gellere,  mer>r  in  Gauel  überge* 

21* 
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benbe  t>rueffarben  für  Sfcanbjireifen  unb  &um  tiefen 
flac^irr  *6ben,  werten  bnrd)  »Oermiföung  »on  2  biö 
3  feilen  garbe  mit  einem  Steile  ©iinimi«iafrer  »er. 
fefct,  in  einem  fcfjönen  glan^enben  ?iiflrc  erhielt. 
(Sine  jojjlmdje  ©alterte  mannicbfaltiger  bellen  garbrntone,  Mb 
inö  SKothlicbe,  balb  me^r  ind  braune  ober  Violette  ubcrgefKiib,  werben 
burd)  »roportioneHe  Q3erfe$ung  ber  (£ated)ufarbe  mit  mehr  ober  weni; 
ger  ©ummiwaffer  heroorgebrad>t,  wenn  in  oerfebiebenen  93er$äftnt|Trn 
ejfigfaure  Sfconerbe,  tbeild  für  pd),  t^eild  in  @efeUfd)aft  oon  me$r 
ober  weniger  mit  2Ba|fer  oerfd)wäd>te  rffigfaiire  <£tfenauflöfung  ^ 
jugefügt  wirb. 

93erbicfung  mit  SBeijenftarfe  ober  SBei&emnehl  fann  bei  fiarfen 
Streif.-  ober  flacbeu  &öben  nid)t  ftattfniben,  weil  bie  bamit  bebruefuu 
3euge  itfif  bleiben  unb  bie  garbe  rauh,  trübe  unb  ungleid)  auöfäüt. 
£>urcb  93erbkfiiiig  mit  reinem  QJummi  wirb  übrigenö  fietd  eine  etwa« 
hellere  garbe  ale  burd)  ®tarfe  nnb  Sragantoerbitfuug  erreicht,  »efr 
Wegen  man  immer  einen  etwaö  jtärfern  (£ated)u  Äbfub  Riebet'  verwenben 
mn0.  SSeil  aber  reined  ©untini  mit  bem  datedju  eine  93erbitibuna,  ein- 
gebt,  fejjt  man  folrber  &ri'rf'farbe  etwad  mebr  '2a!miaf  alo  einer 
0tärfefarbe  $u,  bureb  welcben  bie  nachteilige  SBirfung  auf  baö  da* 
ted)ti  jum  $bril  wieber  aufgehoben  wirb.  2>er  €>almiaf  bewirft  gleiaV 
zeitig  mit  ber  Äupferaufldfung,  baß  |td)  ber  garbfloff  leichter  mit  ber 
Baumwolle  oerbinbet,  unb  erhält  überbiefj  bie  garbe  in  einem  3uflan&e 
oon  geuebtigfeit,  welcbe  ihrer  Ovation  günfttg  tfh  3e  bünner  in 
ber  $3erbicfung  bie  £atcd)tt  fürtun  gebrueft  werben  fön  neu,  um  fo  gleiaV 
förmig*  r  un*>  gldnjenber  erfebeinen  fie  nad)  bem  ärapofarbeu.  fcei 
bem  Erliefen  flauer  »oben  |>«it  man  befonber*  aud)  barauf  s&ebacbt  ja 
nehmen ,  bafi  bie  garbe  ben  gaben  gleicbförmig  bürdet,  unb  bie« 
felbe  überall  gfeid)  bureb  ben  gaben  verteilt  wirb.  2lucb  bat  ba* 
®treid)finb,  unb  beim  SBal^enbrucf  ber  &rucfer  barauf  ju  fehen,  baji 
bie  X)rucf  färbe  oon  3f»t  &u  3eit  aufgerührt  wirb/  Wril  fid>  bad  Ca- 
fecfyu  mit  ©nmtni  vertieft  burc^ö  Treben  tbrtlmetfe  nteberfd)ldgtf  unb 
bei  Unterlaffeu  bed  Umrühren*  bie  obenflebenbe  garbe  einen  gellen 
unb  ungleieben  £ruef  oeranlagt. 

S3eim  Jpanbbrucf,  fo  wie  bei  ben  gateebu  färben  für  ben  äSalfienbrurf, 
hat  man  in  ber  neuem  3*it  angefangen/  wegen  beö  ^of^eit  $retfed  beo 
©ummt,  mit  fünillicbem  ober  X)ejrtringummi  $u  verbieten,  weld?eoSGfr 
biefunge mittel  fio>  feh*  flu<  baf"r  34  &Ä&*  6um  Stobicfen  für 
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(Tütedjufarben,  welche  bafl  Ärappbab  patfiren,  gewo$nlid>  »/,  Steile 
$ertringummi  unb  l/3  $$ei(  tvcrfftc^rit  Öuinnit,  bann  für  Äpplica* 
riond-(Eatcd)ufarben  unb  fofaV  bie  für  bud  3"ftren  benimmt  ftnb, 
3/4  Steife  £frtringummi  unb  '/»  X^eii  (Htuuint  geuorameti,  unb  ba* 
mit  jletö  günfttge  SRefuItatt  erlangt. 

sfceim  S03af$enbrucf  oerivrnbet  man  jtatf  ber  abfernen ,  Gompo-- 
jitioit&iRafefii,  wenn  bie  Sarbe  viel  Aupferfafg  eiit&dtt.  2)ie  gebrurfte 
2Saare  wirb,  fobalb  ber  Erucfer  mit  einem  £tütf  fertig  unb  e*  troefen 
genug  ijl,  48  @tunben  lang  in  einem  nicfjt  gelten  3immer  ober 
^obeit  $ur  Ornbation  ber  garbe  aufgefangen,  bann  in  ein  warme* 
3iifimrr  gebracht,  über  <ttacf)t  barin  gefaffeu,  unb  in  einem  &uffot$< 
babe,  welkem  ®a(raiaf  jugefefrf  wirb,  von  beni  93erbicfungdraitte( 
gereinigt,  gut  gewafdjeu  unb  im  Ärappbabe  aufgefärbt. 

i 

(gatr a>u*JR efer»e,  eateeftubrattne  Jarbeu  für  ben 

ÄrtifeC  eapia. 

Sur  bjefen  3abrifatwu6artife(,  welcher  mit  weiter  iReferoe,  balb 
mit  Ärt)tfcf)i»aq  »orgebrutff,  nad»ge&enb$  mit  fogenauntem  9tat&- 
papp  eingebruefe  wirb,  bebirne  id)  mia)  nad)  Umflduben  bed  ^ujlerft 
naa^firfenber  3ufaniuiri)fe§ungeii. 

«)  Dunf  el«Öat  ewu*ft<ft  rve  (DunftdlSatr  a>uf  a  rbe). 

3n  4'/a  9Äajl       uorfte&eubeu  Sunfel  <£ated)iifarbe,  werben 
1  $funb  8  Cot&  faljfaure  3iufauf|pfung  65<&rai>  £aume 
(iarf  eingerührt  unb 
24  Cot£  froftaUijtrted  fatpeterfaureö  Tupfer  bariit  ge* 
fd)mo($en. 

$ie  fa(&faure  3iufauf(0fung  bient  afö  &d)u£mitte[  gegen 
(Einbringen  ber  3nbigo<Xuflöfung  in  ber  falten  3n* 
bigofüpe.  £enfetbeu  (Effect  bewirfen  aua>  bie  Äupfer- 
fal$e. 

b)  2Jtifte('(Satedjii*9tefer»e  ( JÄ  i  t  f  e  l *  ($at  c  a)  u  f  a  rb  <). 

SV,  Wafl  2>unf el*£atea>u , 

1  39?aß  <$umntiwa)Ter , 

1  <pfuub  8  2©tj>  falpeterfanre  3infaufl6fung , 

20  Cot{>  fafpeterfaure  ÄupferfrojiaUe. 
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c)$eU«<5afe<&urefer\>e  (belle  <5 a  t  ecb u  far  b  e). 

2  SÄafj  SunfelSatec&ufarbe, 
2  Sföafi  ©ummiwaffer, 
1  $>funb  8  Coth  fal&faure  3infauflöfung , 
16  ßotr)  falpeterfaured  Tupfer, 
©erben  bte  (5ated>ufarben  (Sfteferven)  in  33erbtnbung  mit  ^ftü 
fenerbe  angewenbet,  fo  wiberftehen  fie  bei  einem  langem  «öerweilen 
in  ber  3nbigofüpe  bem  (Einbringen  be«  Snbigoliquibumd  nocfc  beffer, 
unb  werben  ba^er  bei  mannen  SÜ?ujtern  ben  vorigen  vorgehen.  9Wan 
bereitet  fidj  ^iefür  einen  £atecr)u*2fbfnb  von : 
24  <£funp  (Eafect)u, 
20  Sttaß  SSBajfer  unb 

20  SBaß  i?of$ejfig,  weiter  10  «Minuten  lang  gefocht  unb 
burcfc  ein  ®ieb  geflogen  wirb. 

d)  £>unfe(<  <5af  edju*$eferve  für  fiaurirfe  Wwfler. 

123/*  9)?aß  ßatect)u-?(bfub  werben  mit 
12     ^Pfunb  $feifenerbe  unb 

ß     ^pfunb  fein  gepulvertem  ©ummi  jebed  für  (tc$  »er« 

bicft,  alSbann  iufantmengebracht/ 
1     ^>funb  ©rünfpan  in 

*U  eingeweiht,  ^injugentyrr,  unb  julefct 

9     qpfunb  faljfaure  3tnfauflöfun9  65  ©rab  33aumc 
eingerührt. 

p)  <5atr(bUf$efer»efür  breite ^Banbjlreifen  unb  fl4<pe  355 brn. 

Sur  2>rurffabrifate  folct)er  Hrt  verwenbet  man  einen  (Xaredja' 
Jtbfub  von  }2  $>funb  £atecr)u,  20  SRaf  $BaiT«  »nb  20  95?ag  JJolj' 
effig  /  nimmt  8  Wag  bavon  unb  bereitet  bie  SHeferve  mit  JJinjubrin* 
gung  berfrlben  Materialien  eben  fo  wie  SReferve  4* 

9?ad)  bem  2(iifbrucfe  ber  (£atect)u  SReferven,  wirb  bie  SBaare  in 
einem  falten  i^dngeboben  aufgehangen,  unb  nach  48  ©tunben  in  einer 
gut  ftet)enben  Snbigofüpe  blau  gefärbt ,  in  gluß  eingegangen ,  aber 
nicht  gebrofdjen,  bann  im  Än&fpt&babe  mit  3nfafc  von  ealmiaf  ober 
€r)romfali  behanbelt,  gut  gereinigt  unb  im  Ärappbabe  mit3ufa£  von 
tfierifchem  Cejm  wie  gewöhnliche  £api*  gefärbt. 

©ie  hier  aufgeführten  (£ated)u*£Referven  eignen  ftch  auch  eben  fe 
gut  für  ben  fogenannten  ©  r  ü  n  f  ü  p  e  n  a  r  t  i  f  e  f. 
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l  9D?a(K£atediu*äbfub, 

«Wag  SEBajfer, 
S     2ot£  ©rünfpan/ 
4     ?ot$  Safmiaf, 


(Eatecfcu&raun  mit  anbem  garben  $ug(eidj  aud 

©arancin  ju  färben. 

gür  ©araucinfabrifate,  bei  welchen  in  ber  garbenjufammenfief« 
Iung  ber  9SJ?u|ter,  ®d)warj,  iöraun,  Violett,  mit  3innfaf^  gefd)ärfced 
9?ot^*  unb  (Eatedjubraun  eingebrncft  ijt,  unb  alebann  mit  violetter 
©oubajTementefarbe  im  WliUrtpoint*,  QtfiWeeraoee*  k.  ©enreuermittelil 
bem  SRoufeau  überbrucft  werben ,  bereite  icfc  einen  £ated)U;2lbfub  and 
4  9>funb  Gatedju  in  8  99?ag  SÖajfer/  unb  bie  garbe  für  ben  Hufbrucf 
fofgenbergejlalt : 

werben  mit  20  Cot£  Sftei&enftdrfe  ge- 
fönt, unb  bteS>rucf  färbe  gerührt,  bie  (te 
►ganj  erfaltet  i|t.  3n  einigen  gdllen 
menbet  man  fratt  ber  0tärfe7  mit 
P/4  ^>funb  ©umtut  oerbicfte  garbe  an. 

SBeil  bur4  ben  violetten  Überbrucf  bie  (Eatecfoufarbe  t  e  r  n  i  r  t 
wirb/  wenbe  icfc  öftere  au<£  eine^atedju^eferoe  an,  bie  auf  fofgenbe 
SBeife  bereitet  wirb: 

3n  r/a  S&ajj  (Sare<$U'Hbfub  e£ne  ®cf)drfung  uub 
lf/4  Wafj  SÖajfer,  werben  über  bem  geuer 
47,  £ot£  ©rünfpan  unb 

6  Cot£  @almiaf  aufgeläfl.  2>ie  eine  Jpdlfte  ber  71  uf. 
lofung  wirb  mit  ©umini  »erbicft,  bie  anbere  £d{fte 
mit  9>feifenerbe  angerührt;  wenn  bribe  9ufanunen* 
gebracht  ftnb,  werben  2  9>funb  fdjwefelfaurer  3»nf 
eingerührt;  ober  man  bereitet  einen  Satertju^tbfub 
von  5  qOfnnb  (Eatecfcu  in  10  <D?ajj  Sßöafler,  in  wef« 
<^em  3  q>funb  e>afntiaf  aufgelöjr  werben.  ^telprucf* 
referoe  beniut  man  wie  folgt : 
10  9D?afj  (Eated}ubrü$e  werben  mit 
S'/a  SOTaf  SEBaffer  oerbünnt,  bie  eiue#dlfte  mit  S^funb 
©ummi  oerbicft,  bie  anbere  Jpdffte  mit  10  $funb 
9>feifeuerbe  angerührt,  beibed  jufantmengebradjt, 
bann  3  ^funb  falpeterfaure  Äupferauflofinig  50  ©rab 
33aume',  uub  $u!efct  1  ^funb  f&aumöl  eingerührt. 
Xucf)  bei  biefem  gabrifat  jtebe  i<fy  &a(mtaf  bem 
djrosufauern  Äalt  beim  Äu^fotben  vor,  weil  bie  gar« 
ben  baburd)  reiner  unb  g(du$enber  erhalten  werben. 


Digitized  by  Google 


328 


i 
I 


(Sine  oor$üglicbgutev£atecbu  iKeferoe,  welche  dte>öa(id  fürÄrapp. 
oklett,  wenu  Untere  darüber  getruefr  wird,  abwirft,  befielt  in  fol* 
gender  3ufammenfe(Ming : 

2  9>fuud  gejlo(jened  Gatedju  werden  £eifj  in 
2     »      SBajfer  und 
2     »      (SiTig  gefcbmolien,  Dann 
1     »      ©almiaf  eingerührt  und  mit 
1     »      28  ?otb  ©ummi  vertieft.  3n  die  erfaltete  garbe 
werden  4  Coth  fafpeterfaured  jtupfer  in  Via  Waj 
SBaffer  gelö|l  b*" $ugelra<bt ,  und  $ule&t  12  i'ot^  frn« 
ftallijirte  gttreneufäure  fc^neli  eingerührt. 

&u£fot$bad  für  die  vorliegenden  (EatedE) u *Ä rapp* 

a  rti  fei. 

gür  die  eben  abgehandelten  (Jatec^u  2>rucffabrifate  habe  icb  <|n 
ÄnhfotbbaO  mit3ufa{j  von  ©almiaf  jletö  vorteilhafter  gefunden,  öl* 
daö  mit  einem  3ufa&  von  neutralem  oder  doppelt  ebromfaurent  ÄflÜ. 
Sie  garben  bei  gebeerten  jtarfen  Streifen  und  fladjen  SBoden  erhielt 
id)  dadurch  immer  glänzender,  gleichförmiger  und  fammetartiger  al* 
im  #ubfotb-<Ibromfalibade,  tvogegeu  (eptered  (»äuft^  raube,  aneb  t^eil« 
iveife  fdjabtge  garbeu  liefert,  welcbed  bei  &nmenbuug  von  doppelt 
d)romfatirem  Äali  noeb  mehr  afd  beim  neutralen  gelben  ©al$  der  gallijf. 

3m  ÄubfotJ  0almiafbade  wird  die  Saare  auf  folgende  SBeife 
besudelt : 

»2d  werdeu  für  30  €>tü(f  gedruefte  (Ealico  (dad  @fücf  ju  60 
SGBiener  <£llen  tätige)  4  9>fund  £almiaf  tn  SEBajfer  gelöjt  und  ^em 
75  ©rad  dfeaumur  beißen  Äubfotbbade  beim  Anfange  der  SWanipula' 
tion  fo  viel  tfuflöfung,  alt)  P/4  9>fund  &almtaf  betragen,  gereift. 
X>ie  übrige  ®almiafauflöfung  mit  3ugabe  oon  Äuf>fot^  erfolgt  fcci 
deu  noeb  durchzunehmenden  Partien  portionweife,  SÖeim  5>urcbn^» 
men  der  SBaare  werden  immer  3  2>tücf  zufammengefnüpft  und  8  ein* 
facbe  Touren  über  den  Jjafvel  laufend  gegeben,  oon  da  glei<b  ,n* 
fließende  Sßaffer  gebracht ,  gefcb  weift,  in  den  SBafcbrddern  gut  ge»a? 
fd)en ,  fyetnad)  in  einem  frifeben  Äubfotbbade  obne  §a(nitaf  5  ®tü<f 
an  einander  geheftet  bei  70  Örad  SKeaumur  fünf  eiufacbe  Souren  gf» 
reicht,  wieder  im  2Bajfer  gefebweift,  in  den  SBäfd)räderu  gewann 
und  im  Ärapp-  oder  ©araucinbade  gefärbt.« 
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Gate*  u>(£iubrucf  färben  f  ü  r  f  *  ine  2B  e  igboben *X)e  ff  in  *. 

Seine  2Ö*igboDeii$euge  (3iÄe)  in  fcoquet--,  SHamage*  unb  Mille* 
fleurcs-SKutfern,  bie  jur  Bnabilbung  be*  Deffina  «n&  ^"«förben  im 
ärappbabe,  dcfcrföwarjen  ober  braunen  «öorbrucf,  unb  al*  $a§farben 
mit  Dunfel  ,  30?ittel*  un&  £<Urot$,  aucfc  ©unfein  SRittef»  unb  JJelloioIett 
ober  e»fa  aueflaffirt  werben ,  wirb  bdufig  aud)  Gatedjubraun  ©erwen* 
bft.  gür  Sarte  Jiguren.ObjVcte  bereite  id)  bie  braune  Drucffarbe  fol* 
geubergeflalt  : 

1     Wag  Satedjtt-Äbfub  für  bunffe  Catecftufarbe  o$ne 

Scfcdrfung, 
l'A  W^  ©ajfer, 

3  i'otfr  ©runfpan, 

4  eot^  eafmiaf  werben  mit  20  Cot$  ©tarfe  in  brucf* 
förmigen  3uflanb  ©erfefrt. 

33ei  ber  (£inbru<ffarbe  fonn  man  fid)  aucf)  ber  <8erbi(fung  mit 
©umnii  beoienen,  wenn  gef^lojfene  frelle  Partien  ju  erzielen  finb. 

«eint  Äu$fotfren  biefer  Jabrifate  jiej>e  id>  ba*  einfache  gelbe 
Gbrontfali  bem  boppett  c&ronifauren  Aalt  t>or,  unb  verfahre  babei 
wie  folgt: 

*5ur  30  @tu(f  dafico  ber  angezeigten  Pdnge  werben  3  $funb 
neutrale*  gelbe*  (S^romfad  »erwenbet,  unb  beim  beginnen  be*  £u$« 
forr>rn^  r/,^funb  beffelben  jugefefct.  Die  übrigen  anbert&alb  <pfunb 
»erben  in  »ergebenen  3wrfd>enräumen  mit  Äu$fot$  gugegeben.  Die 
Saare  wirb  je  3  ju  3  ®tücfen  an  einanber  geheftet,  unb  bei  60  ®rab 
Semperatur  fünf  einfache  Souren  über  ben  JJapfel  laufenb  im  Äufrf ofy 
baoe  gegeben,  oon  ba  g(eid>  im  Slujfe  gefdjweift,  in  ben  SÖafdjrdbern 
gut  gewafaen  nnb  ftlrd  Ärappfdrben  £ergerid)tet.« 

iöeim  Äubfor^en  florfer  ©anb-  unb  Söobenmufter  mit  3ufofc 
oon  boppelt  rf)romfatirem  Äali,  ifl  e*  beiTer  nicfct  *u  oiel  <S$romfali 
bem  iöabe  auf  einmal  $mufe&en,  fonbern  lieber  gweimal  *tt  fu&fot&en, 
unb  Dabei  ba*  benot6igte  cfjromfaure  Sali  in  beiben  SBäbern  oerfrdlt. 
ntflmdtfig  jn  verteilen,  woburd)  bie  (Eifen«  unb  $£onerbenbafen  für 
bie  anbern  ärappfarben  weniger  angegriffen  werbeu. 

3iä«ren-(£ate^u  mit  Reifem  (Eatec&ufonb  unb  anbern 

Ärappfarben. 
OTufter  mit  ®olibfcf>war$ ,  3innfalj  gefcfrarftera  9tot$,  weißer 
dtefem,  giguren-Gatecfcubraun  unb  geller  (Eatedjubobenfarbe  (teilt 
man  auf  folgenbe  Seife  bar: 
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@cr)war$,  «Korr)  unb  giguren  (Eareffyubraun  werben  gTeic^eitig 
burcft  ben  <}>errotinbrucf  gereift,  r)ernaci)  mtrtetfl  JJanbbrucf  Die  weife 
«Heferoe  unb  burc$  ben  ©aljenbrutf  bie  $elle  ltni»(£atedjugrunbfarbe 
(Äfofcfarbe)  gegeben.  £ie  (Eoteö)ufarben  r)iefür  bereite  t$  auf  fol* 
genbe  21rt : 

5ifluren»Sa(e4>ufarbe  für  <perroftnbrucf. 

4«/a  SO?ap  £arecr)u.-Hbf«b  oon  10  <J>funb  <5ate$u  mit 

20  üttaß  SQBajfer/ 
4     «Wag  «Baffer, 
8     Sott)  SBeijenmer)!" , 
2     <J>funb  8  Cott)  erdrfe, 
24     ßott)  ©ninfpan, 
24     Coti)  ©afmiaf, 
74         effigfaure  $t)one>be  9  ®rab  &aume  werben 
jufammen  gefacht,  falt  gerührt  unb  burcr)  Ceinwanb 
paffir*. 

• 

«£>ell  Uni«(5ated;ugrunb  färbe  (JUofc färbe). 
3n  Q     9)?aS  £atect)u--abfub  werben 
18     Cot^  ©rünfpan, 
J8     Cott)  ©almiaf  unb 

4     $funb  geflogener  ©iimroi  gefct)raoljen ,  burct)  Sei* 

wanb  pafitrt  uub  faU 
^     9)?a|j  ©umniiwafie?/ 
10     SD?aß  SBaffer  unb 
Viö  9)?oß  effigfaure  $t)onerbe  9  ©rab  Sbaume  £iniu<j<« 
bracht ,  gut  unter  einanber  gerührt. 

@ratr  biefer  catecr)ubraunen  ©runbfarbe  fann  man  au<$  eine 
bem  3 uge  fe$r  gefällige,  tnd  Violette  ficfy  neigenbedate^n-SWuance  an-- 
wenben ,  wel<fce  burd)  mer)r  ober  weniger  3ufa&  oon  (gifenantfceitot 
mannigfaltig  abgefluft  werben  fann.  Siefe  ©runbfarbe  fe&*  ia)  ««f 
fplgenbe  SBeife  jufamraen : 

3n  8     2ftaß  (Eatec&U'tfbfub  werben 
24     Cotfr  ©ninfpan, 
24     t'ott)  ©afroiaf  unb 

4     $funb  geflogener  ©ummi  gefcr)moljen,  bura)  ?ein* 
wanb  paffirt  unb  fair 
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6     9Wog  ©ummiwajTer, 
10     9Kafj  SßPaffer, 

4»/4  Sttaß  «Worbant  für  Ärappoiolett  ober  ejfigfaure* 
(Sifen  6  ©rab  ^aurne*, 
*/4  9D?aß  ejfigfaure  $&onerbe  9  ®rab  fcaume'  eingerührt. 

2>a*  Äu$fott)en  biefer  ftabrifate  wirb,  um  bad  Hbflecfen  ber  mit 
3innfal$sufafc  bereiteten  Hufbrucf  färbe  für  SXotfy  $u  oer fcinbern,  im  Äufr* 
fotfapparat  übervollen  laufenb  bei  75  ©rab  SKeaumur  vorgenommen. 
3"  Anfange  ber  Operation  werben  bem  £u£fott}babe  l1/«  $funb  bop« 
yelt  chromfaureö  &att  jugefefct,  unb  nach  jeben  10  ©tücfen  wieber 
ein  9>funb  nachgegeben,  SOBenn  25  bid  30  @tücfe  Galico  auf  biefe 
SÜeife  burchgenommen  fitib,  wirb  ba$  Äu^fot^S^romfalibab  ale  unnüfc 
obgelaffen.  £>ie  SBaare  wirb  am  Stufte  gefchwrift/  noch  einmal  in 
einem  75  ©rab  Steaumur  Reißen  ÄufcfotfbaD  o£ne  (£$romfati 
durchgenommen ,  gefchweift,  in  ben  SB  afcf)  rabern  mögltchft  gut  gewa> 
fchen,  unb  für  bad  Ärappfarben  hergerichtet.  gärbt  man  biefcn  gabri» 
fationdartifel  im  ©arancinbabe,  fo  erhalt  man  bie  Söobenfarbe  in  etwa« 
»eränberter  Nuance. 

B,  <£ated)u-Jlpplicatt0Hofarbciit 

2>ie  Satechu«HppIication0-  ober  fogenannten  Safelbrucf färben  fön* 
nen  eingeteilt  werben: 

a)  in  <£atechu*$Bafch färben; 

b)  (Eatecfju färben,  welche  auf  baumwollenen  ©e* 

weben  burch  Äalf  milch  ftjrirt,  unb 

c)  (Eatechufarben,  welche  burch  chromfaure  Aalt* 
baber  befe|ligt  werben. 

a)  £>te  Gafech  u » 2Baf  d)f  arb  e  n 

werben  nach  bem  2lufbrucfen  mehrere  Sage  lang  in  falten  JJdugeböben 
aufgefangen,  bamit  jie  ftd)  £ö£er  oxpbiren  unb  mit  ber  Safer  ber 
3euge  befeftigen  fönnen,  weit  nur  burch  einen  folchen  Orpbationflpro* 
$ejj  auf  bem  3euge  felbft  eine  Dauerhafte  Söerbinbung  ber  Sorbe  mit  ber 
SÖaumwoUenfafer  itattpnbet.  3«r  t$etf  weifen  (Sntwicflung  ber  braunen 
(latechufarben  bebient  man  ftch  ber  Äupferfalje,  £in  unb  wieber  auch 
jitr  ÄJefejtigung  berfelben  ber  tt)onerbigen  $afen.  93on  ben  erftern 
barf  aber  nicht  $u  oiet  in  2lnwenbung  gebracht  werben,  weit  fle  bte 
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ifatecfttifdure  ornbiren  unb  baburifj  einer  innigen  unb  fetten  Serbin» 
bung  mit  ber  Safer  hinberlid)  werten,  weil  eigentlich  nur,  wie  fcfcon 
erwähnt  mürbe,  bie  (Eatecfjufätire  im  raefrr  orootrten  3"ftaut>e  auf  bie 
3euge  gebracht,  bur$  nac^^erige  $ö$ere  Orobation  in  3^ponfäure 
übergeführt,  mit  benfelben  eine  Dauerhafte  Jarbe  &u  liefern  im  &tanoe  ijl. 
£ie  (£ated)u-'2Bafd)farben  bereite  t<^  auf  fofgenbe  SBeife : 

Dun  ff*  (Satecfeufarfreii  für  fltdje  93  ö  Den. 

3n  20fl?afl  (£atec!)u*?lbfub(£ate*n'Äbfub  für  bunfle  (Satec^u* 
färben)  werben 
S  9>funb  24  Cotb  ©rünfpan, 
1  «PfunD  8  Potb  Kupfervitriol  gefojt,  mit 
17  $funb  ©ummi  oerbicft, 
5  SWafJ  gummirte  ejTigfaure  $$onerbe  f  unb  jufefct 

1  9>fuub  8  Cotb  falpeterfaure  äupferauflofuiig  50  ©rab 
fcaume  eingerührt. 

9Rttte(*<5atecbu  färbe. 

2  $&eile  bunfle  l£ate<$ufarbe , 
1     Ztyeii  ©ummiwajTer, 

Vs  $£eil  ejTigfaure  £j>oiKrt>e  9  ©rab  35aume. 

$e((e<5ate<tu  färbe. 

1     Xfftil  bunfle  (£ated> u färbe , 
1  ©uramiwajfer, 
V,6  $(k  l  ejfigfaure  bewerbe  9  ©rab  $aume't 
SBoJlfetfer  werben  bie  (Eatectjufarben  für  flache  *oben  ermatten, 
wenn  bie  ©erbicfung  für  ben  X)rucf  ,  wie  früher  fcfcon  bemerft  würbe, 
mit  Vj  ©uinmi  unb  73  2>ertringummi  ooer       Oed  erjterii  unb  */f 
bfd  le^tern  vorgenommen  wirb,  je  nadjDem  ber  ®to(f  bie  eine  ober 
bie  untere  biefer  93erbicfung  ^uläßt. 

SEBitt  man  bie  Jarben  mit  einem  ®ticfc  in*  ©elbf  icfce  $aben ,  fo 
fefct  man  benfelben  im  93erbaltnif?  Äreujbeergelb  mit  ©ummi  ©erbicft 
binju.  Um  einen  me$r  rotten  Sarbenton  $u  gewinnen ,  wirb  Jernam- 
butyol&brü£e  mit  ejfigfaurer  $$onerbe  oerfe£t,  ^gegeben. 

(Eine  nacr)  bem  äBäjferu  fe^r  $artanfü£tenbe  mifbe  (£ate$u färbe 
wirb  auf  nacrjjiehenbe  SßBeife  erhalten  : 

5     $fuiib  (£ated)  ti  werben  mit 
10 Vi  9»af  SBajfer  jum  <Eatecfcu*abfub  gemalt,  in  benfelben 
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80     Solfr  ©runfpan  in  <£ffig  jum  Seige  geweicht ,  unb 

1  $>funb  10  Coth  2>almiat  gebracht,  unb  julefct  mit 
3     $funb  ©umrat  oerbicft. 

93on  bieffr  3ufamntenfr$ung  werben  3  $  $  ei  le  mit  einem 
fc$eile  ber  nad)tfe£enben  33erbütung  $ufammengeraifcht. 

fBtrbicfung. 

3n  9  ^funb  ©ummiwaffer  werben  2  $funb  16  tfotfr  fchwefel* 
faurer  3<nf  gelöft.  Da*  3infgummiwo)Ter  befifct  bie  gute  (gigenfchaft 
oie  (Eatechufarbe  nach  bera  SÖäflern  in  einen  febc  mifben  Angriff  ja 
oerftyen.  Dergleichen  (Eatechu färben  eignen  fich  auch  gang  vorzüglich 
für  ben  3ridbrucf. 

Die  Gatechufarbe  ofrne  3ufafc  oon  3infgummi  bietet  auch  für  (Ich 
eine  gute  garbe  im  gärben  mit  Ärapp  D«r-  &n*  «ntenfioe  chocola* 
benbraune  SEBafchfarbe  wirb  ermatten,  wenn  1  9D?afj  garbe  mit 
1  ättafj  ©iiniiniwajfer  unb  V«  SOiaf*  8Mauhol$brithe  »erfrfct  wirb. 

Huch  biefe  garbe  zeichnet  ftch  nach  tun  Sßäjfern  burch  einen 
flujerjl  miloen  Angriff  au*. 

(Eatecho'^afchfarben  o$ne3ufafc  oon  ejfigfaurer  $  Jonerbe  ftnben 
$in  unb  wieber  auch  in  folgenter  3ufammenfefcuug  ©erwenbung  int 
$auutwoUenieugbrucf. 

r>unf(e  6ofed)ufatb<. 

12  $fiwb  (Eatechu  mit 

18  9J?a§  ©afffr  $um  <£ated)u*abfub  bereitet, 

2  yfttnb  26  Cott)  ©riinfpan  unb 

2  $funb  8  Poth  ®afmiaf  barin  aufgefoft,  mit 
12  9>funb  geflogenem  ©ummi  in  bruef  formigen  3uf)anb 
oerfeft. 

9Htffef*<5afed)u  färbe. 

107*  $funb  datechu  mit 

20     9Ra0  SGBajTer  $um  Äbfub  gemacht, 
2*/t  $funb  ©rünfpau  unb 
17«  9Pfunb  &almiaf  barin  aufgefoft,  mit 

15     $funb  geflogenem  ©ummi  oerbieft. 

2tuch  ju  biefen  betben  garben  fann  Dertringummi  in  bem  an* 
gegebenen  93er&ältnifi  mit  ©ummi  gemifcht  jum  fterbiefen  genommen 
werbein 
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Gatedju  mit  Äupferammonium  }ufammengebracht  bewirft  eine 
chemifche  «Oerduberung ,  e*  macht  badfelbe  wie  bad  cheomfaure  Äali 
raet)r  braun,  ©erben  5.  fc.  1  $funb  geflogene*  (Eatechu  in  4  $funb 
SSSaffer  geweift,  bann  12  $funb  Äupferammonium  jugefefct,  unb 
baö  ©emifch  für  ben  2>rucf  mit  Tragant  oerbitft,  fo  er$dlt  man  eine 
braune  Safelfarbe. 

2>ie  (Eatechu'Sßafchfarbenfonnen  Weber  mit^tdrfe  noch  SBeijen* 
mefyi  oerbicft  werben ,  weil  fie  bie  Barbe  nach  bem  Äuöwdfferu  rauj 
unb  (leif  jurdcflaffen.  Jöeim2)rucfenber(Eatec6ui5ffiaf4farben  t)at  man 
barauf  $u  fe£en  ,  baf  ber  93aumwollenfaben  in  allen  feinen  Steilen 
gleichförmig  oon  ber  garbe  burchbrungen  wirb ;  je  biinner  bie  garbe 
in  i^rer  öerbicfung  gebrucft  werben  fann,  um  fo  reiner,  gldngenber 
unb  intenfwer  erfdjeint  jie.  97acf>  bem  2>rucfe  wirb  bie  Sßaare  jur 
Öjrnbation  ber  garbe  mehrere  tag  lang  in  einem  füt)len  »oben  auf* 
gelange»,  bann  in  gluj  eingelangt,  unb  Jernach  in  ben  SBafchrdbern 
fo  lange  gewafäjen,  bi$  ba«  93erbicfungdmittel  ganj  befeitigt  ijr,  unb 
bie  garbe  im  reinen  Bußanbe  mtt  ber  gafer  oerbunben  jurucfbleibt. 

<Eatechu*<£nIeoagefarben.  <£atechu*^ife  färben. 

3n  bie  Kategorie  ber  (Eatecftu  3Bafd)farben  gehören  auch  bie<Ea* 
techu-iSuleoage*  ober  (Sarechu^&farben  mit  3innfalj  gefchdrft,  welche 
früher  abge£anbelt  würben. 

b)  (Eatechufarben,  welche  auf  baumwollenen  (Geweben 
burch  Äalf  milch  firirt  werben. 

3ur  girirung  ber  (Eatechufarben  bebient  man  jich  bei  mancherlei 
gabrifationdartifeln  auch  ber  Äalfmilch,  inbem  man  bie  gebrucfte 
SBaare  in  einem  83abe  berfelben  Durchnimmt,  moburch  eigen tbüirtl id) e 
garbenabfhifungen,  namentlich  in  gan$  gellen  Nuancen  er&iett  werben. 
J?iet)er  geboren  in$befonber$  biejenigen  feinen  Qaficofabrifate,  welche 
für  Sttobeartifel  mit  »erfchiebenen  att*  Ärapp  gefdrbten  garben  »er« 
fet)en,  nachher  burch  Steferoebrucf  gefehlt,  im  au6gefparten  weißen 
©runbe  mit  farbigen  gatechufiguren  oerjiert ,  unb  mit  burchweg  $el* 
lern  Uni  (Xatechugrunb  verfemen  werben,  £iefe  Sftobefattune  werben 
julejjt  mit  foliben  gelben,  grünen  unb  blauen  3(lumination6fart>en, 
bie  burch  ben  2Beg  ber  Äalfpaffage  unb  Durchnehmen  im  boppeltchrom* 
faurenÄalibabe  etwicfelt  unb  befejligt  werben,  dudgefchniilcft.  gür  ber* 
gleichen  Srucffabrifate  »erwenbe  ich  ***  nach  (le  Jen  ben  (Satea)  ufarben. 
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2)un!els<Saf  ecbu  für  $arte  tUerbrucfmufrer  miftelft 

2öaf$enbruc*. 

4  ^funb  <£atecr)u  werben  in 

6  9)?aß  Softer  über  bem  geuer  gef$raoI&en , 

20  Cot£  ©rünfpan  unb 

28  got$  ^ofmtnP  barin  aufgeloft,  unb  mit 
4  $funb  ©utnmt  oerbicft. 

Sur  ben  flachen  fogenannten  Älojjüberbrucf,  wele&er  mtreelfl  ber 
SEBarjenbrucfmafdjine  al«  feile  ©runbfarbe  gereift  wirb,  oerwenbe 
ic$  folgenbe  Bufammenfefcung : 

8  9tfafj  bunfle  garbe,  werben  mit 
34  2Rafj  SÖajfer  unb  ©ummiwafler  verfemt/  ober  für  einen 
nod)  federn  ©runb 

8  9)?afi  bunfTe  garbe  mit 
44  Wag  SBaffer  unb  (Summiwofer  werfest. 

Um  einen  ganj  gleichförmigen  Reffen  (Sateä)ufonb  $u  erhalten, 
muß  bie  Drucf färbe  fo  flüjfig  olo  möglich  angemenbet  werben,  bomit 
alle  Steile  ber  t&aumwoUenfafer  gleichförmig  burd)brungen ,  unb  bie 
Äefrfeite  eben  fo  burdjnefct  wirb,  alöbie  obere  ©eire  getränfte  rfc^eint ; 
jugleid)  wirb  eine  gute,  oon  allen  gettffecfen  befreite  $&leid>e  ooraue* 
gefe&t,  weil  glecfe  foldjer  litt  bie  feile  Gfatedjufarbe  burcfaud  nic$t 
annehmen,  jie  abwerfen  unb  weiße  ©teilen  jurücffaffen. 

SHac$  bem  2)rucf  wirb  bie  SEBaare  3  bid  4  Sage  lang  aufgefan* 
<jen,  in  einem  miben  £olfmild)babe,  £tü<f  für  <§tücf,  bei  4  einfo* 
cfjen  Touren  über  ben  ipafpel  genommen ,  aldbann  eine  @tunbe  in 
glnfi  eingegangen,  burcr)  ein  feifjed  SSBafferbab  paffirt,  gut  gewafd>en, 
aufgefangen,  abgetrocknet  unb  für  ben  (Sinbrucf  ber  3Uuminationö- 
farben  fergericfctet.  Sine  fcfcöne  intenfioe  53 ig ogne  ober  (Efocola« 
fcenbrucf färbe  für  ©teifmnfter  unb  flache  fcöben  wirb  burcf) 
na<r)ftefenbe  3ufammenfe&ung  erhalten: 

6  $>funb  mit©ummioerbicftendate4u»*aöfub(aue93>funb 

Gatecrju  mit  12  «mag  «Baffer), 
18  Cotf  Äupferaromonium, 
3  9>funb  ber  oorftefenben  Gatecfyufarbe  o$ne3infgummt. 

9?ad)  einigen  £agen  fangend  im  luftigen  $3  oben  werben  bie  ge» 
brucften  3e«ge  3  DOiinnten  in  trüber  Äalfmild^  erhalten,  aläbann  im 
glugwoiTer  gefoult,  unb  in  ben  3Bafc$r4bern  gut  gereinigt. 
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3«  neuerer  3eit  r)at  man  auch  <E  r)  I o  r  f  a  1 1  jur  fcefejtigung  ü<r 
(Eatechufarbeii  nicht  or)ne  (Erfolg  in  «Borfchfag  gebracht  unö  gefüllten, 
baß  wenn  bemfelben  in  mannen  gäüen  7„,  in  anbern  74  oem  ©ewtc^re 
nach  %fa(f  ftugefe$t  wirb,  man  ein  günßiged  SKefuItat  erhalt. 

c)  (Eatechuf  arben,  weidet  auf  Söaiimmoflengeweben 
burcfyboppelt  chromfaure£anbäberbefe|1igt  werden. 

<£atechu*2lbfub  o$ne3ufa&  »on  Äupferfalj,  Hogmit  etarfe,  ffl.i 
jenme&f,  ©ummi,  Dejtringummi  ober  Tragant  oerbuft/  auf  bannt' 
wollene  3euge  gcbrucft  unb  burcb  ein  fochenb  £eif*ed  cfcromfaure*  Äak 
bab  genommen/  befeftigt  fich  mit  ber  &aumwo((enfafer  jur  dd)ten 
carechtibraunen  garbe,  meldte  ati6  einer  93erbinbung  oon  3apoufaure 
unb  (EJromornb  befielt. 

(Sinem  wäfferigen  Tlbfube  bed  Garecbu  o&ne  Äupferfalj  ouf  oi< 
9&?o§  5  tfotr)  Maun  jugefe^t,  aföbann  mit  ©ummi  in  brucf  förmigen 
3uflanb  gebracht/  gibt  eine  fcböne,  intenfioe  braune  garbe  für  f1ad>e 
&6ben ,  wenn  bie  bamit  bebrucften  3euge  einen  $ag  fang  aufgefan- 
gen/ unb  f)ernach  in  einem  warmen  roppelt  cbtomfauren  Acilibot* 
ber)anbe(t  werben.  9?od)  intenfioer,  bunfler/  bem  £apu&inerbraun 
mehr  analog,  erfcheint  bie  garbe  burcbd  Dampfen  unb  nacf)r)eriged 
£)nr$ner;met!  im  warmen  t£r)romfalibace.  (Sine  folcbe  mit  2l(aun  »er- 
fefcte  (Eateej) ii färbe  eignet  fici>  gang  t>or&üg(icb  für  einen  guten/  reine« 
SBal^enbrucf ,  weil  bie  SKafel  baoon  nid)t  angriffen  wirb. 

Die  (£atect)it.?(tifbrucf färben  mit  &upferfa(&en  oerfe$t,  burcb  mer)r 
ober  weniger  erwärmte  (Sbromfalibaber  bauer&aft  ju  befejligen,  wellen 
wir  in  fclgenbem  när)er  beleuchten. 

<£atechu«Überbru  cf-  (@oubaffement)  garben  freien 
biejenigen,  welche  man  im  feinen  (Ealico,  Saconnet  unb  WlcufrUw 
*D?obegenre  bei  folcfcen  äußern  an^uwenben  pflegt ,  welche  $uccr  im 
Ärappbabe  oerfd)iebene  gatben  erhalten  haben,  hernach  mit  wei'M 
SKeferoebrucf  gefehlt  unb  mit  Gatchu- Über  Drutf  ,  welcher  tr)cil*  in 
Nilletpoinu,  Millesrayes ,  X>iagonalflreifen  unb  anbern  figurirteu 
©aljenbrurf  Deffin«  befielt/  oerfer)en  werben. 

3e  nach  93eger)r  werben  biefe  Überbrucffarben  balb  bunfler,  bala 
$eder  perfangt/  unb  auf  folgenbe  ffleife  bargeftellt: 

X>untle  Über brntf farfce, 
1  $r)eil  bunfle  Gatedjufarbe  für  Ärapp. 
1  fyeil  ©ummiwaffer. 
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©HU  lere  Überbructfarbe. 

1     £&eil  bunffe  GaUd)uforbe  für  Ärapp. 
I1/,  fytil  ©ummiwaflVr 

£ c II  e  ll  &  f  r  l*  r  ti  tf  f  a  r  t>  <*. 

1  $t)eil  bunffe  (£a  red)  u  färbe  für  Ärapp 

2  $r)eile  ©iimmiwaflVr. 

9?ad)  $wei  bi$  bret  Sagen  t>«*d  fliiförutfö  werben  bie  3*uge  in 
einem  boppelt  djromfauern  Äalibabe  bei  35  ©rab  SEBärme  burd)ge-- 
nommen,  gut  gewäfd)en  »ub  abgetrotfner. 

grir  ^c^ivarj,  ^olibblan  nnb  (Eatedjubraun,  welche  Sarben  $u* 
gleid;  oermittelfr  ter  breifarbigen  3Ba^enbriicfinafd)ine  aufgebrutft 
werben ,  wenbe  id)  ein  G  a  teer)  u  braun  felgenber  21rt  an : 

6  «laß  (£ated);i  ?ibfub  (von  4<pfunbGafecr)u  mit  6«0?afj 

»äff«), 
18  i'otr)  ©nlnfpan, 
24  Coir)  (^almiaf  mit 
2  ^pfunb  ^tdrfe  verfocht. 

Um  bie  Drnbation  ber  folibblauen  garbe  $ti  verr)inbern,  wirb  bie 
2ßaare  gleicr)  nad)  bem  Srutf,  wenn  fte  troefen  ijl,  jufammengelegr, 
längfrenS  nad)  5  bis  6  Stauben  anf®ternrar)men  gefpannt,  8  9Rinu* 
ten  lang  in  r ruber  Äalfmild)  erhalten,  von  ba  eine  r)albe  ©tunbe  in 
Sing  eingegangen,  unb  im  boppelt  djromfauren  Äalibabe  bei  30  ©rab 
SBdrme,  3  einfache  Touren  riber  ben  Jpafpel  (anfenb  gegeben,  um  bie 
braune  ftarbe  $u  befejtigen.  £)ie  Senge  werben  je&t  gut  gewafcr)eit, 
aufgefangen  unb  abgetroefnet. 

Sie  für  bie  Drucf-  unb  gärbefunjr  interejfante  (Sntbecfung,  baß 
^flanjenpigmente,  wie  $.  83.  <£amped)e£ol$,  8ernambtifr)olj ,  bie 
verfcfyiebenen  SHofr)r)oI$forten  u.  f.  w.  burd)  (Sinwirfen  von  djromfaurem 
Äali  mit  ben  23a  um  wollen*,  Sollen*  unb  feibenen  Stoffen  bauerr)afte 
bireftegarbenoerbinbungen  ein$uger)en  oermögeif,  woburd)  bie  So^(1offe 
in  r)6r)ere  OA'obation  oerfejjr,  unb  al3  gebilbetegarben  auf  ben  3*ugen 
eine  «Berbinbung  beö  ojrpbirteu  Pigments  mit  Gr)romojrob  barftellen, 
r)at  in  neuerer  3eit  93eranlaj]ung  gegeben,  buret)  9)?itanwenbung 
brauner  <£atecr)ufarben  recr)t  artige  £)rucffabrifate  &ar$u(retten ,  bie 
einer  no<$  weitern  garbenaufibefjnung  fdr)ig  finb,  wenn  gleichzeitig  @o* 
libgelb  unb  ©rün  $ur  2luöfcr)mucfung  ber  Seifind  uerwenbet  werben. 

£>iefe  bem  2luge  ftd>  gefallig  barbietenben  2>rucffabrifate  laffen 

i.  22 
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fidj  mtrtelfi  ber  »ierfarbigen  9GBal$enbrucfmafcfyine,  ober  auefe  bnrcfe  ben 
2)rucf  mit  ber  9>errotme  barjrellen,  wobei  bie  garben  folgenbe  finb: 

a)  gurfdjmarje  garbe  weubet  man  Gampecr;e£ol$cmact  5  bi$ 
6  @rab  $aume  ftarf ,  mit  ©ummi  »erbicft  an. 

b)  giir  braunroter  garbe,  gernambuf-  ober  SRot^oljabfub/ 
mit  ©um  tut  vertieft; 

c)  für  Die  oerfcfyiebenen  braunen  g a r b e n ab u fu n gen, 
1.  ben  maserigen  (£ated)u-?lbfub  für  fief)  o£ne£upferfal$;  2.6a- 
ted)U<  Auflösungen  in  ajjenber  Äali.-  ober  Natronlauge  bind) 
©cr)wefelfänre  neutralifirt ;  3,  ber  £>rucf([ated)ufarbe  mit  Mann, 
unb  enbfidj  4  ber  Gatec^ufarbe  mit  ejftgfaurem  Äupfer ; 

d)  für  gelbe  gar  fernab  flu  fangen,  ber  effigfauren  ober  fal- 
peterfauren  aMeifafje; 

c)  ftir  grüne  garben,  berfelfeen  J&Ietfafje,  mit  in  (Salpeter 
fäure  eingeweichtem ,  bann  anögefaßtem  Sfcerlinerblau  in  teigar» 
tiger  Qonfifknj. 

dUd)  bem  2lttfbrucf  biefer  garben  entwicfelt  unb  befejiigt  man 
fie  in  einem  fod^eijjen  S5abe  von  bcppelt  cfyromfaurem  Äali  Segen 
ber  fc^ivarjen  unb  braunen  garbe  barf  bad  iöab  im  d^romfalige^alt 
nicfjt  $u  jlarf  angewenbet  werben,  weil  fonjr  bie  fct)war$e  garbe  grau- 
grünlicr)  ober  gelblict),  unb  bie  braune  garbe  aud)  weniger 
fd)ön  erfcfjeint  dampft  man  bie  gebrückte  SSBaare  $uvor  25  bi0  80 
Minuten  lang  unb  djromirt  nacr)£er,  fo  erfcr)einen  0ct)war$,  9JotJ* 
braun  unb  bie  (Eated)  uabjiufungen  noct)  inten  fiver.  ©elbe  unb  anine 
garben  werben,  wenn  bie  SBaare  gebampft  wirb,  weggelaften. 

9?ad)  bem  Sr)romf alibabe  werben  bie  3*uge,  um  bie  weiße« 
Objecte  feell  unb  rein  511  erhalten,  Und)  ein  r)ei0e$  Äleienbab  pfljf^' 
geitafdjen  unb  getroefnet. 

^efefligung  ber  anfgebrueften  da  ted)  u  färb  en  bur* 
3mprdgniren  (Älofcen)  ber  SBaare. 

£>urd)  Sntprdgniren  ter  mit  Gatecfcufarbeu  bebrueften  3***$* pffi 
mittel)!  ber  Älo^mafcfyine  laffen  fid)  ebenfalls  fe£r  fd)öne  intenfiM 
(Eafecfcu  färben  fuiren,  wenn  man  falte,  in  manchen  anbern  Sailen 
hingegen  warme  unb  (jeige  Äalfmilct)  ober  boppelt  rfjromfaure  Äflli« 
3mprdgnationen  gibt.  Die  Ornbation  unb  ^efefligung  ber  oerfa^ie^ 
neu  garbenabjrufungeu  wirb  Riebet  um  fo  voll  (laubiger  erreicht,  »«" 
bie  SBaare  nact)  bem  Älojjen  einige  3rit  liegen  gelajfen,  ober  auaj  9<; 
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lüftet,  unb  bann  im  nod>  ganj  feuchten  3ufiande  jutn  SÖßdf» 
fern  gefcr)ritten  wirb.  Je  lang  famer  unb  t)öfcer  übrigen«  bie  Sa« 
teer;  u  färbe  auf  dem  3?uge  juirt  wird,  um  fo  dauerhafter  erfcfyeint  fie. 

£ei  diefem  3niprdgnation$oerfa£ren  ijt  bie  93orftd>t  $u  beobaefy» 
ten ,  baß  bie  geffofcte  SÖBaare  durchaus  nicfyt  troefen  werben  darf,  weit 
fonft  durcr)  ben  Äjjfalf,  noef)  weit  me£r  aber  burcr)  baö  koppelt  crjromfaure 
Äali  bie  @truf tu r  ber  Safer  an gegri ffe n  unb  jerjrört  wirb. 

9BB  i  r  f  u  11  g  ber  er)  r  o  m  f  a  u  r  e  n  0 a I & e  beim  ©unfein  ber 

Sa  r  ben. 

Um  (Eated)ii-  wie  aucr)  ipotjfarbeu  aller  rt  $u  bunfeln ,  muß 
da$  doppelt  cforomfaure  Äali  nur  bann  erft  angewendet  werben ,  wenn 
bie  Sarben  bereits  fcfjon  auf  ben  oegetabilifcfceii  Stoffen  angebracht 
find.  SGBürbe  man  erjt  cfyromfaureä  Äali  auf  bie  3*uge  bringen ,  unb 
bann  bie  Sarben  geben,  fo  würbe  in  biefem  %oXU  ftcfc  baS  Sdrbmittel 
ornbiren,  welcr)e$  über  ba$  djromfaure  ®alj  gebracht  i(t  unb  bie  fefte 
93erbinbung  mit  ber  Safer  versilbern ,  unb  jwar  fo  fe^r,  baß  eine 
einfache  SSafdje  binreidjen  würbe  bie  Sarbe  weg$uwafdjen. 

?luf  biefe  SGBirfung  bed  ?tbfjaltenS  obeö  Abwerfend  ber  Sarben 
grünbet  jid)  and)  bad  djromfaure  ®al$  alö  SHeferoe,  gleia)  benen 
Der  Äupferfafje  in  ber  3ntogofiipe.  SBad  bie  weinfletnfauren  unb  citro* 
nenfauren  (£t)romfal$e  ald  SHeferve  angewendet  betrifft,  fo  barf  mau 
i$re  befonbere  (Einwirfung  nidjt  bem  dfyvomoxyb  jufcfjreiben ,  fonbern 
vielmehr  bem  S&ejlreben  mit  ben  angewandten  9J?orbantd  Doppelp- 
feile 411  biloen.  Diefe  in  ^Baffer  fefcr  föalictyen  Doppelfalje  oer&iubern 
den  Worbant  ficf>  auf  ben  Stoffen  fefrjufefcen ,  unb  in  Solge  deffen 
den  Sarbfloff  ntcr>t  an$ie$eu  &u  fönnen.  HfynUty  KBirfungen  bringen 
da*  weinfieinfaure  und  citronenfaure  Äali  tytvor. 

C.  <tate<tnt-Jlampffarken. 

Senn  mit  (Satecfcuabfub  bedruefte  3*uge  der  (Sin wirf ung  fachen» 
der  SBajferbämpfe  auögefejjt  werden,  oerwandelt  fic^  die  Satecfyufdure 
ebenfalls  in  3aponfdure,  aber  oiel  unoollfldndiger  alö  bei  dem  Durcf>* 
nehmen  im  doppelt  cfyromfauren  Äalibabe.  Derfelbe  ftall  tritt  ein, 
wenn  <£atec*>uabfub  mit  Äupferfafjen ,  Tonerden  und  Sifenbeijen 
oerbuuden,  aufgedrueft  wird. 

Die  (Eatedju  Dampffarben  t^eile  icfy  ein  : 

22  * 
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a)  3«  <£ate<J>u*Dampffarben,  welche  nacr)  bem  Dam- 
pfen bloß  gewdffert  werben; 

t>)  3n  Gatecfcu-Danipff  arben  aum  £ urcfcu  e& m  inl 
£a(fmtl$bafee; 

c)  in  (Satetfcu.Dampf färben  jum  Durchnehmen  im 
Äalfmilcr>,  nac^er  im  Doppelt  cbromfauren  Äa< 
libabe,  ober  aucf)  im  cfjromfaureu  Äalibabe  ofnf 
Äalf  alt  ein. 

a)  Der  <£atedE)u--Dampffarben, 

welche  nad)  bem  Dampfen  bloß  gewäjfert  werben ,  Munt  man  fid>  in 
mannen  gällen.  €*  wirb  benfelben  öfter*  »lauf  ol$--  ober  «Hotf^ 
abfub,  fin  unb  wieber  aucb  eine  ganj  geringe  Dofi6  ganj  neutra^ 
len  boppelten  (Eflcrjinne  jugefefct,  woburcr)  $?obijicationen  verfcbie- 
ben  oon  einanber  abweictyenber  garbeuabfiufungen  erzeugt  werben. 

D  u  n  f  l  e  Dampf»(SaUc()ufarfrf. 

3n  4  99?aß  fSBajfer  laßt  man 

2  ¥funb  (Eatedju  eine  93iertet|lnnbe  tangfam  focfcen, 

16)1  barin 
6  Cotf  (Bntnfpan  unb 
1  £otf  £almiaf  auf,  unb  oerbicft  mit 
24  ?otj  2>tärfe. 

Jg>  c  1 1  e  D  a  in  p  f « <$  a  f  f  cb  u  f  a  r  fr  e . 

4  <D?aß  SOBaffer,  1 

1  *funb  Gate*«  }  ««  »*f«>* 
12  £otf  <£almiaf  unb 

4  ^otr)  ©runfpan  jugcgeben,  mit 
24  Cotr)  0tärfe  oerbicft. 

Die  garben  werben  nad)  Umfhinben  and)  mit  ©nmnii  vertieft 
oerwenbet,  wobei  für  bie  Sttaß  20  biö  24  ?otf  ©ummi  geregnet  wer* 
ben,  ober  audj  mit  »/,  ©ummi  unb  2A  Dertringummi  in  bruefformi 
gen  3uftanb  gebradjt. 

Die  gebruefte  SBaare  wirb  2  Sage  aufgefangen,  20  Spinnten 
gebdmpft,  wieber  2  Sage  aufgefangen,  in  gluß  eingegangen,  in  ben 
g&afc^räbern  gewafct)en,  aufgefangen  unb  abgetroefnet. 
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b)  Gatecfpi-Dampffarben  511m  t>urcf>ne$meu  im 

ÄatMiücfjba&e. 

3ft  u  jt  e  r  m  U  £>  u  n  f  e  U  u  11  t>  £  <  l  f *  6  a  f  e  c&  u  b  r  a  u  n. 
(Ed  werben  mit  berjuiiadjirfofgenben  bunfelcatecfyubraunen  garbe 
bie  beliebigen  Figuren  burd)  beit  SBafjenbrucr5  gegeben/  aldbann  mittfe 
ober  feile  (£ated)ufarbe  mit  piccotirten ,  marmorirten  ober  anbern  ge« 
eigneten  bejfinirten  SSßa^eit  auf  bem  SKoufeati  liberbrucf  r,  bie  gebrucfte 
SBaare  2  Soge  fang  aufgefangen,  20  Minuten  gebdmpft,  wieber 
2  Sage  aufgefangen,  burcf)  ein  £arfmilcf)bab  genommen,  in  glufl 
eingegangen  unb  ben  SBafdjräbern  gewafcfjen.  SBenn  librtgend  bie  burcfc 
Ralf  mild)  pajfirte  3Baare  naci)  bem  ?(uöwafc6en  uocfy  in  einem  <£$rom* 
falibabe  befanbelt  wirb,  fo  erfcfjeinen  bie  garben  bunfter  unb  bauer* 
fafter. 

X)  u  n  F  e  f *  <S  a  f  e  cfc  11  b  r  a  u  n  für  einfarbige  3Rignenefte'?Ba(i<n* 

D  r  u  cf  m  u  fl  e  r. 

Jpiefur  bereitet  man  fid)  einen  (Eatecfcu  Hbfub  0011  24  9>funb 
gatecfju  in  16  Wag  SGBafier,  unb  (teilt  bie  garbe  für  ben  2Öal$enbrucf 
fofgenbergejlalt  bar : 

3n  12     £D?aß  (Eafecfju  2fbfub  werben 
3l/8  WafJ  93imafolj  *9D?orbant  unb 
37»  Wag  Äreujbeerbrufe  oon  1  $funb  perfifdjen  Äreuj« 

beeren  gebracht,  in  biefed  Ciquibum 
l1/,  Wag  möglich  neutrale  falpeterfaure  Äupferauflo* 
fung  unb 

IV4  Wag  e)Tigfaure£upferaufföfung  eingerührt,  unb  mit 
12  9>fuub  gepulvertem  ©ummi  »erbkft. 

X)eu  fetnia$0(i'9ftorbant  bereitet  man  aud: 

8  Wag  Söimafoljbrufe,  oon  8  9>funb  #imafol$, 
4  $funb  2llaun, 
4  $funb  JÖleijucfer, 

8  ?otf  ®almiaf ,  unb  wenbet  bie  flare  gliiffigfeit  an. 

t)ie  effigfaure  Äupferauflof  11 11  g  bereitet  man  aud: 

8  $funb  Äupferoitrivl, 
8  $>funb  iöleijucfer, 

16  Wag  SBaffer,  unb  wenbet  bae  flare  Ctquibum  an. 


£>ie  Saare  wirb  nacft  beut  Sruefe  2  Sage  loiiö  aufgefangen, 
bann  20  Minuten  gebdmpft,  wieber  2  Sage  aufgefangen,  im  Mb 
milcftbabe  bei  6  einfachen  Touren  paffirt,  in  gfufj  eingefangen,  burdj 
ein  feißee)  SSBafferbab  genommen,  gut  gereinigt  unb  abgetrocknet. 

c)  (Satecftufarben  jum  Durchnehmen  im  Äalf',  naeftfer 
im  boppelt  eftromfattren  Äalibabe,  Oberaueft  int 
(Efromfalibabe  o  f  n  e  & a 1 f  allein. 

5Son  audgejeieftnet  lebhaftem  unb  gldnjenbem  Cüjrer  wirb  bie 
SWignonetfe'SßBaljenbrucf  färbe  aueft  erhalten,  wenn  in 

16  9Waß  effigfaurer  Sftonerbe  10  ©rab  £aume  tfarf , 
16  9>funb  (Satecftu  über  bem  Setter  gefeftmoljen,  bttreft  ein 

£aarfieb  pajfirt,  unb  für  ben  Drticf  mit 
4  $funb  SBei$enmefl  unb 

16  Cotf  gebrannter  ®tdrfe  oerbieft,  unb  in  bie  garte 
:     4  9>funb  effigfaure  Äupferauflofung  eingerüftrt  wirb. 

9?acft  bem  £>rucfen  wirb  bie  SBaare  einige  Sage  aufgefangen, 
25  tiftinuUn  lang  gebdmpft,  wieber  2  $age  aufgefangen,  bureft  ein 
Äalfmilcftbab  pajfirt  unb  naeft  bemSÖafcften  in  einem  45  ©rab  warmen 
Doppelt  eftrontfauren  Äalibabe  befanbelt,  roieber  gemafeften ,  in  einem 
£>eifenbabe  jur  9tötf  ung  ber  garbe  bureftgenommen ,  abermals  gewa- 
feften,  aufgefangen  unb  abgetroefnet. 

DfneÄalf,  bloß  im  eftromfauren  Äalibabe  bureftgenommen,  wirb 
eine  lebfafte  mefr  braune  garbe  erzeugt. 

(Eine  feftone  lebfafte  fapucinerbraune  garbe  für  SRigno* 
iiefteSWnfrer  bittet  atteft  bad  (Satecftu  in  faujlifcfter  Sttatron  ober  Kali- 
lauge bar,  in  welcfter  ed  fteft  leieftt  auffoft,  unb  mit  ber  gafer  be* 
Beuge)  eine  fefte  93erbinbung  eingeft,  wenn  bie  bamit  bebruef ten  ©toffe 
gebdmpft,  unb  bie  (Satecftufdnre  bureft  ein  boppelt  eftromfattree)  Äali-* 
bab  ooUfommen  in  Saponfdure  oerroanbelt  wirb.  3u  bem  gnbe  wirb 
baS  Gattcftu  in  20  ©rab  fcaume  jtarfer  fauftifefter  Äali^  ober  Natron- 
lauge aufgelo(f,  bureft  mit  SBaffer  oerfcftwdcftte  ©cfttoefelfdure  junt 
Sfeil  neurralifirt  unb  mit  gebrannter  ®tdrfe  für  ben  3>rucf  oerbieft. 
9?acft  bem  £)rucfe  wirb  bie  SEBaare  aufgefangen,  unb  fernaeft  15  Mi- 
nuten Tang  gebdmpft.  3«  folcftemSuftanbe  erfefteint  bie  garbe  in  einem 
graulieften  SJrattn,  welcfte*  beim  ©ttreftnefmen  im  <Ef romfalibab* 
erft  ben  feftönett  intenftoen  Cüfrer  erfdlt. 
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G  ö  t  <  d)  u  mir  X  M  a  u  fl  e  für  t  *  n  Ä  o  u  I  <  au » ©  r  tt  d . 

6  $funb  Gafcdju  werten  in 
11  93?ag  Koffer  gefc&moljen,  falt  mit 
5  3/4  9>funb  SBeijenmef  l  angerührt  unbbamit gefönt.  3n 
5  Sttaß  20  ©rab  95aume  jlarfer  fauftiftcr  Äalilauge 
werben 

11  ?otf  falpeterfaure  Äupffrauflöfung  gebracht,  unb  bie 
Auflösung  nad)  unb  uad)  in  bie2>rucf  färbe  eingerüfrr. 
X)ie  bebr  ucf  ten  Beuge  werben  ben  anbem  Sag  10  Sttinuten  lang 
gebdmpft,  wieber  einen  Sag  aufgefangen,  bei  45  ©rab  SGBdrme  im 
boppelt  cfromfauren  Äalibabe  befanbelt,  gut  gewafdjen,  aufgefangen 
unb  abgetrocfnet. 

<S  a  f  e  d)  u  mit  ä  fei  fl  u  g  e  jum  Dftftn  flauer  $  o  b  e  n  mit 

n  bin  ob  ein. 

3u  3  iü?aß  Gatecfju  flbfub  10  ©rab  fcaume  mit 

5  Sttaß  2Öa|fer  oerbünut,  wirb  bic  tfuflöfung  uon 
36  Cotf  falpeterfaurem  Äupfer  in 

3  93?aß  fauflifcfjer  Äalilauge  20  ©r.  35.  eingerußt  unb  mit 

6  <Ü?afi  ©ummiwafier  (per  9Waß  27j  9>funb  ©ummi) 
in  brucfförmigen  3ujtanb  oerfejjt. 

£>ie  bebrucften  3euge  werben  ben  barauffolgenben  Sag  15  *D?t-- 
nuten  lang  gebdmpft,  bann  bei  30—35  ©rab  SÖdrme  im  (Sfromfali« 
bflbe  bel;anbelt,  gut  gereinigt,  aufgefangen  unb  abgetrocfnet. 

<5  a  t  e  <b  u  mit  3fenatron(auge  für  ben  Ä  o  u  f  e  a  u  •  unb 

£anbbrud?. 

6  $funb  Gatedju  werben  mit 

4  Sftaf)  fattfltfcf>er  Natronlauge  10  ©rab  Raunte  unb 
4  S9?a|*  SSBajJVr  über  bem  fyutt  gefcr)mol$en  ;  falb  falt 

na$  unb  nad) 
2  >}>funb  mit  SBajfer  oerbünnte  (gcfymefelfdure  einge» 
rüfrt,  wieber  auf*  geuer  gebraut, 

1  $funb  geflogener  ©runfpan  zugegeben,  unb  mit 
6  $funb  fein  geflogenem  ©ummi  oerbieft,  julefct 

24  ?otf  ^almiaf  eingerüfrt. 
T>it  mit  SGBajfer  oerbiinntc  @d)wefelfdure  bmittt  mau  an*: 

2  yfunb  weißer  Sdjwefelfdure  in 
.   8  <}>funb  SBBafler  getröpfelt. 
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97acf>  bem  Drucfe  werben  bie  3euge  $wei  Sage  aufgefangen,  25 
bt'a  30  Minuten  fang  gebdmpft,  wieber  einen  Sag  aufgefangen,  im 
(£fromfalibabe  burctygenommen,  gut  gewafcfjen  unb  $ule£t  in  einem 
Dlfeifeubabe  bei  50  ©rab  SÖdrme  befanbelt,  wieber  gewafct)en,  aufge- 
fangen unb  abgetroefner. 

Da$  datec^u  in  äjjlauge  aufgelojl  bejijjt  eine  große  SSenvanbt 
fctyaft  ju  Den  (5ifenbei$en  unb  liefert  mit  ifnen  ein  rötflidjeö  ©cfwarj, 
welcfteö  man  burcijSöefanblung  mit  faf$faurem  3i"nornbul  in'SSfcraune 
oerwanbeln  fann ;  eine  garbe,  bie  nur  SSBdffern  aber  fein  kämpfen 
vertragt,  weil  bie  fal^faure  3i"nt?erbinbung  beim  Dämpfen  jerflorenfc 
auf  bie  ^truftur  ber  SÖaumwollenfafer  einwirft.  Durcr)  wdfierigenGa-- 
tecfju-flbfub,  bem  wenig  Sifenbetje  $ugefe(jt  wirb,  fann  man  Sarbeuab- 
jhifungen  mit  einem  0ticr)  in'e)  Dlioen  hervorbringen. 

SGBerben  $.  SÖ.  15  Sfttafj  Gatecfoufarbe,  welche  mit  3ufa& 
©ninfpan  unb  ©almiaf  bereitet  würbe,  1  9E»?ajj  foljfaured  (Sifen  10 
©rab  Jöaume  jugefejjt  unb  bie  garbe  mitteljt  ber  2Bal$enbrucfmafö)ine 
gebrueft,  bie  SBaare  bann  aufgefangen,  20  Minuten  gebdmpft/  wie- 
der $wei$age  aufgefangen  unb  nacfyfer  gewdjfert  wirb,  fo  erf alt  man 
inten  (lue,  tii'd  Oliven  jtcf)  neigenbe  b  r  a  u  n  e  garben.  3m  c^romfau- 
ren  Äalibabe  burefcgenommen  werben  wieber  anbere  Nuancen  erzeugt. 
Durcr)  3«f«&  von  mef  r  ober  weniger  (Sifenaufläfung  f  at  man  eö  ganj 
in  feiner  ©ewalt,  mannigfaltige  2lbfrufungen  biefer  garben  feroor  ju 
bringen. 

Dampfblaue  unb  Dampfcatecf)  uf  arbe. 

gur  Dampfblau  unb  Dampfcatecfcu  in  trifteten  Streifen  unb 
anbem  Supern  auf  ber  zweifarbigen  &ouleaumafcr;ine  gebrueft,  etguet 
fid)  ber  wdjferige  ?lbfub  mit  ©ummi  oerbieft,  bie  (Eatedjufarbe  mit 
Htaun  ober  mit  effigfaurer  Sfonerbe;  enblid}  Gatecr;u--2lbfub  mit  ejfig- 
faurem  Äupfcr  am  beflen.  Derartige  Drucffabrifate  werben,  nad^bem 
jte  gebrueft  ftnb,  jwei  Sage  aufgef  äugen,  25—30  Sttinuten  lang  ge- 
bdmpft,  wieber  $wei  Sage  aufgefangen,  in  einem  60  ©rab  feigen 
boppelt  c&romfauren  Äalibab  ®tiicf  für  @tucf  burcfygenommen ,  gleia) 
im  gfuffe  gefeftweift,  uberbrofeften ,  wieber  gefcfjweift,  aufgefangen 
unb  abgetroefnet. 

2lrtifel  mit  Dampffcr)war$  unb  Dampfblau,  ober  Dampfbraun 
mit  Gatecfyufarbe  werben  auf  biefelbe  SBeife  befanbeir.  ®owoff  ti< 
bampfbrauuen  alO  aucr;  bie  bampfblauen  garben  gewinnen  an  Ceb£af< 
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tigfeit  unb  Stitenfitdt  im  Wwatyn  boppefe  dr)romfauren  Äali* 
babe. 

gur  bad  Sdrben  unb  Sfcebrucfen  ber  Cetnenfloffe,  we(ef)ed 
übrigend  feiten  oorfommt,  fauu  man  ficf>  ber  meinen  (Satecr)ufarben  be* 
bienen,  weldje  für  fcaumwottenjbffe  uerwenbet  werben. 

71  n  w  e  n  b  u  n  g  bed  (£  a  t  e  er)  u  im  Chaine  coton*  unb 

®cr)afwolfenbrucf. 

Chaine  coton-  ober  JJalbwolIenjeuge,  bei  benen  bie  Äefte  auö 
^Baumwolle  unb  ber  ^crjuß  ati$  ©cfyafwolle  befielt,  unb  @au$fcr)afwof' 
lenflojfe  (Mousseline  de  laine)  fann  man  u  n  icatedjubrauu  färben, 
wenn  bie  SSBaare  im  ivdjferigen  Safecfju  2lbfube  burcrjgenommen  unb 
nad^er  bie  garbe  im  fdjwacfjen  boppeft  djromfauren  Äalibabe  befejligt 
wirb. 

SÖeim  $ebrucfen  ber  Chaine  coton  unb  Mousscline  de  laine, 
fowo^l  für  unvorbereitete  afö  morbancirte  ®toffe,  ftnbet  ba£  (Eatecr)u 
jur  (Erreichung  fctjöner  Ca n ei-,  tvte  <£  $  a  in  o  1 6*  unb  grauer  fco* 
benfarben,  £dujige  tfnwenbung. 

£>ie  oerfd)iebenen  garbenabfhifungen ,  welcr)e  £iefür  wrwenbet 
werben,  bejle^en  in  nacr)fo(genben : 

(5  a  t  e  d)  u färbe  für  ftigurenbrutf. 

1  $>funb  4  2ot§  Gatecfyu  mit 

2  SWa?  SBajfer  ju  (Sated)u-2ibfub  bereitet,  in  bemfelben 
5  Cot£  ©rünfpan  unb 

5  2ot£  @afmiaf  gefd>mol$en,  mit 
20  Cotfc  ©tärfe  werfocfet/  unb  nad)  bem  (Srfalten 
2  Cot£  falpeterfaure  Äupferatiftöfung  eingerührt. 
£>iefe  3ufammenfe£ung  eignet  fid)  aud)  für  eine  in'ä  G)  e  ( b  I  i  cfy  e 
fpielenbe  Überbrucf-  (Soubassement)  Jarbe  im  SBafjenbrucfe. 

9Äiftelcafed)u  färbe  für  b  e  n  (S  i  n  b  r  « cf  ( Z  t  a  m  m  c  a  f  e  (b  u  f  a  r  b  e), 

10  9>funb  (Eatecr)u  werben  mit 
20  Wag  2Ba:Jer  in  (Satedju-^lbfub  oerwanbelt, 
l  $funb  8  2ot&  ©rünfpan  mit  foc^enbem  SGBajfer  junt 
bünnen  $eig  angerührt ,  in  ben  Reißen  Gatecfcu  tfbfub 
gebraut,  bann 
1  <pfunb  8  Cot&  ©almiaf  zugegeben,  unb  bie  Jarbe  mit 
15  9>funb  ©umrni  »erbicft. 
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21ud  biefer  ^genannten  ©rammcatec&ufarbe  werben  btircf) 
3ufa|  vou  ©ummiwaffer,  $in  unb  wieber  aurfj  burcf)  £injubrtn<jfit  d» 
berer  Pigmente  unb  (Sifenaufföfuncjen  alle  nactyfofgenben  Reifen  £>etf- 
färben  auf  folgenbe  SGBeife  jufammena,efej$t : 

SÄiffefrafec&ufar&e  für  flauen  ©runb. 

3  fyeiU  9D?ittercate*ufarbe, 
'          5  Steife  ©ummiroafler. 

£f  llc  CSaneffarbe- 

5  fytile  2)?ttrefcatecl)ufarbe, 

6  ZfyüU  ©untmiwafler. 

W\t  t  eldjamoiöfa  tbe  für  flauen  ©runb. 

78  9J?aß  SMittefcatedjufarbe, 
2  9D?aß  ©uinniiwatJer, 

1  59?aß  2Ba([er. 

£)ie  »erfdjiebenen  mobea,rauen  ©runbfarben  werben  burefy  naaV 
fle^enbe  3ufamroenfejjuna,eu  erhalten : 

0  r  u  n  f  i  4>  g  r  a  u  t  9R  o  b  f  f  a  r  &  t . 

2  SHafj  Sttitrelcafedjufarbe, 
5  Woß  ©unnnhvaffer, 

\'4  9!fiap  effigfaure  3nbia,o--2(iiflöfuna,. 

Oraue  $fl  o  b  t  f  o  r  b  c . 

2  9)?afj  Sflfittelcatecfjufarbe, 
5  *Ü?aß  ©ummhvafiVr, 

4  2otfy  neutrale  falpelerfaure  Sifenauflöfuna,. 
örauc  5B  o  b  e f  a  r  &  c,  b  e  r  vortuen  d^nlic^. 

1  #?afj  Sföittelcatecfjufarbe, 
8  2)?afj  ©ummiwnjf^/ 

V4  9&afi  ^oljfaure  (Sifenauffofuna,  5  ©rab  ^aume. 
©  r  a  u  c  Wl  c  b  c  f  a  r  6  <  anderer     b  fl  ti  f  u  n  g. 

2  Sftafi  SWirtelcated&nfarbe, 

5  ©ummiwafler, 
2  Wag  SBaffer, 

V»  9)?aß  $ol$faure  <£tfenauf(&funa,  5  ©rab  Baume. 
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^obegrou  in'«  %'ioUttt  fptefenb. 

2  *3D?af  SDWtelcatecfjufarbe, 
5  S0?o§  ©ummiwajfer, 
V4  90?a|j  TImmoniafal'SodjeniUe. 

SWobcflrau  in'*  <SeIblicbröt£M4e  ficfr  neigen b. 

2  9)?af)  9D?ittercatecf>ufarbe, 
5  Sftafl  ©um  tut  waffer, 

V4        gernambuf$of$abfub  4  ©rab  SÖaume', 
XU  W*$  effigfaure  S&onerbe  8  ©rab  fcaume. 

Die  (Safecfcu färben  für  flache  ©runbe  laffen  ftcf>  noefc  burefj  3"' 
fa£  anberer  Pigmente  mannigfaltig  in  ben  garbentönen  abflufen. 

2)ie  mit  allen  biefen  garben  gebrueften  3*ug*  werben,  jur  Söefe- 
fri'dund  &er  garben,  25— 30  SDNnuren  lang  gebdmpff,  aufgefangen  unb 
fo  lange  im  gfuffe  gewaföen,  bi$  alle  93erbicfung0mittel  weggerafft  s 
unb  bie  garben  rein  jurücfbleiben. 

93erwcnbung  b e d  d a t e cfc u  im  @ e i b e n ä) a I o -  unb 

@  e  i  b  e  n  b  r  u  cf . 

©an$  naefy  eben  bemfelben  93erfar)ren,  wie  bei  Chaine  coton- 
tmb  @cfyafwoüenfroffen,  (äffen  fict>  bie  @eibenfloffe  jeber  üvt  in  man* 
$en  garbentönen  un i catec^ubraun  färben. 

83eim  Drucfen  ber  0eibenc$ah;  unb  ber  ®eibengewebe,  fte  mö< 
jen  unvorbereitet  ober  morbancirt  fein,  wenbet  man  gang  bie« 
Vlben  3nfatnmenfe$ungen ,  wie  im  Chaine  coton-  unb  ©djafwollen* 
>rucf  an.  3n  ber  übrigen  &e^anb(ung  finben  auet)  bie  gleichen  SRani« 
>u(actonen  fiatt,  um  biefe  fd)önen  2>rucffabrifate  Jerjuflellen  unb  fle 
n  ber  gldnjenbften  garbenprad&t  $u  ooüenbeu. 

9lett  i  <?ated>«. 

Unter  ber  Benennung  SWeu  *  (Eatecfcu  wirb  au£  ber  reicfjdgrdflicf) 
?ippe'f*en  Srtraftfabrif  $u  SBittingau  in  »ofmen  feit  bem  3<*r)re  1844 
in  neue*  garbmaterial  in  ben  Jpanbef  gebracht,  welche  al$  (Srfa&mit- 
e(  für  bad  oflinbifcfje  (Satectyu  empfohlen  wirb. 

&iefe6  3>flan(enpigment/  weldjefl  in  ben  Äieferbdumen  prdejriftirt, 
»erbanfen  wir  bem  fürfHici)  Ottingen'$fta(Ierftein'fcf>en  tecfyntfdjen  9fatf 
Kietf$,  ber  ed  juerft  fabrifmdfjig  barjufleHen  lehrte.  3n  folgern 
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3ujlanbe  erfe^ei»*  ea  tu  frocfenen  <&tmU\\  oon  gldnjenb  fcf)war$ergarbe, 
fdfl  ftcf>  tu  ^etßem  SßBafier  leidjt  auf,  o£ne  einen  SRiicfßaub  $u  fjinfer. 
lajjen,  fcrjmecft  füfjlicf)  bifter  {ufamnten&te$enb  unb  bellest  nad)  einer  in 
Der  polnrecr)nifcr)eii  ttnjtalt  ju  3>re6ben  angeheilten  flnafnfe  in  100 
feilen  aud: 

(Sifengrunenbem  Öerbfloff     ....  32,2 

©alluafdure   35,0 

garb-  unb  (htraftiutfoff  ttebfl  93erlujt  .  18,8 
9tücf|lnnb  an  ungelöjter  ^flanjenfafer  .  21.0 
£>aa  gdrbeoermögen  bed  Weu  >  daUdju  ift  beut  ojtiubifcfcen  (£ote- 
cfyu  jietnlic^  analog.  (£a  unterfdjeibet  ficf)  jebod)  von  biefem  baburd), 
bajj  ea  ftcr;  in  SBaffer  vollfommen  auflöft,  wd$renb  baa  Dfiinbifo)e  t>iel 
unauflöalidje  Steile  hinterläßt.  SÖet  ber  Skrwenbung  im  gdrben  wirb 
ea  meift  mit  benfelben  iöei^en  $ur  SlMnbung  unb  iöefeftigung  ber  gar 
ben  in  ber  &ä)afwoUen-  unb  ®eibenfdrberei ,  wie  baa  ofiinbtfctye  (Eatc- 
cf)u,  oerwenbet. 

3n  ber  @d)afw  ollen  fdr  ber  ei  fann  ed  jur  iperoorbringuna, 
von  Drapp-v  braunen  unb  Dlioenfarben  bienen.  gür  fcelle  £)rappfarfrc 
grunbirt  mau  baa  Surf)  mit  BBeinßetii  unb  fdrbt  eine  ®tunbe  fodfenb 
im  £Reucatecr)ubabe.  Um  bunfle£)rappfarbe  ju  erhalten,  wirb  bie  r)eHe 
2)rappfarbe  gelüftet,  bann  in  einem  SBaflerbabe,  welchem  auf  4O*0?af 
2  £ot&  ©runfpan  jugefe^t  werben ,  eine  £albe  ©tunoe  lang  gefotten. 
gur  2>unfelbraun  wirb  baa  Surf)  mit  SBeinfrein  gruubirt,  $wet  €tun^ 
ben  im  Stteucatecrjttbabe  gefocfyt,  bann  geröjleter  (fifenoitriol  r>tnjugf= 
feftf,  nocr>  eine  ®tunbe  gefocfyt,  bie  garbflotte  etwad  abgefüllt  unb  auf 
40  9)?aß  berfelben  1  Cott)  ®oba  zugegeben  unb  abermala  eine  Sfunfc 
lang  gefocrjt.  SGBenn  fratt  ber  <Soba  ^ottafc^e  oerwenbet  wirb,  erhält 
man  eine  £>unfelolioenfarbe. 

3n  ber  0  e  i  b  e  n  f  d  r  b  e  r  e  i  werben  mit  bem  Stteu  ■.  Saredju  in ** 
©elblicfje  ftd>  neigenbe  ftlbergraue  Nuancen  bia  in'a  galbgraue  üb« 
ger)enb  erhielt,  wenn  auf  1  $funb  treibe  2  2otfy  garbmaterial  in  Än- 
wenbung  gebracht,  bie  ®eibe  in  ber  wdjjVrtgen  tfuflofung  gebabet  uirt 
nact)r)er  in  einem  falten  SBafferbabe,  bem  einige  Kröpfen  (SjTigfdure 
gefejjtftnb,  burcrjgefptilt  wirb,  giir  tfeingraue  Sarbenabjhtfungen  werben 
auf  1  9>funb  @eibe  3  ?ot£  97eu  Satec^u  genommen,  bie  ®eibe  in  ber 
wäfferigen  glüffigfeit  gebabet,  bann  gewafcr)en  unb  julejjt  in  einem 
ejfigfauren  Sifenbabe  gegraut. 

$6raunf$war$  wirb  erhalten  »  wenn  bem  mit  3  £ot$  ifleu*<Sate- 
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chu  bereiteren  Babe  ein  3ufafc  oon  3  Cot$  Waun,  2  Cot$  3nbigo-"Huf* 
lofung  unb  t>er  Defoft  oon  2  Cot^  £ampeche$olj  $ugefe£t  wirb. 

3n  ber  Baumwollen*  unb  Ceinenbrucf*  nnb  garbe* 
rei  §abe  id;  bie  Beobachtung  gemacht,  baß  Äupferfatye  unb  ©almiaf, 
welche  man  ben  Drucf  färben ,  mit  of!inbifcr)em  Satecr)u  bereitet,  &uju* 
fejen  pflegt,  ber  (Erzeugung  fchöner  brauner  garben  mit  9?eu.(Satecr)u 
me&r  ^inberlich  a(ö  oort&eil&aft  fiub,  weil  biefelben  baburch  fietö  einen 
jlarfen  ©tich  in'ö  ©raue  annehmen.  9)?it  9?eu  Gatechubrüfce  o&ne  Äu* 
pfer$ufa&  oon  8-1  ©rab  Baume  £erab  unb  mit  ©ummi,  @alep  ober 
auc^  mit  ^gebrannter  8tarfe  oerbicft  latfen  fid>  hingegen  oon  ber 
bunfeljlen  bia  jur  ^ellflen  flbjlufung  folibe  braune  garben  barftellen, 
wenn  bie  tamit  bebrucften  Baumwollengewebe  in  einem  45  ©rab  9t. 
warmen  boppelt  ctjromfauren  Äalibabe  patfirt,  nachher  gleich  rein  ge* 
wafdjen  unb  abgetrocfnet  werben.  Durch  einen  3ufajj  oon  ejfigfaurer 
$r)onerbe  werben  bie  9?eu(£atechufarben  etwaö  me$r  befejtigt,  wenn 
t>ie  gebrucften  3euge  gebdmpft  unb  nachher  im  ujromfauren  Äalibabe 
Durchgenommen  werben. 

Die  garbeutöne  mit  ungefdjdrftem  97eu  (Satecr)u  fommen  benen 
beö  ojttnbifchen  (Eafechu  am  ndchjien,  (te  eignen  fich  gan$  vorzüglich 
für  flact)e  Banbjlreifen,  Decfmufler  unb  für  ben  irifirten  Drucf  >  weil 
bttrch  biefelben  gan$  weich  anjufüjlenbe ,  fammetartig  gleichförmige 
^oben  unb  breite  Streifen  erhalten  werben;  wenn  bie  gebrückte  SBaare 
nach  24  ©tunben  bei  45  ©rab  SHeaumur  SBdrme  im  boppelt  chrom- 
fauren  Äalibabe  poffirt  wirb.  9?ach  ber  gi>irung  ber  garbe  in  biefem 
Babe  wirb  fogleich  gewafchen  unb  abgetrocfnet. 

3n  foldjen  Drucffabrifaten  lajfen  (ich  aldbanu  bampfgelbe,  bampf' 
grüne,  bampfblaue  unb  bampfoliveu ,  fo  wie  auch  anbere  Dampf-  unb 
SKSafchfarben  anbringen. 

Baumwollen- unb  Ceinenflojfe  laffeu  (ich  A»n  Ieichteflen  uni braun 
färben,  wenn  bie  SBaare  auf  ber  ©runbirmafchine  mit  in  fSBaffer  ge* 
I6(!em  9?eu*(Tatechu  imprdgnirt,  bann  abgetrocfnet  unb  nach  24  ©tun» 
ben  bie  garbe  in  einem  45  ©rab  SKeaumur  warmen  boppelt  chromfau- 
reu  Äalibabe  eutwicfelt  unb  befefligt  wirb. 

100  SGBiener  <pfunb  9?eu--<£atechu  fojlen  14  ©ulben  (Soiuv*D?ünje. 
1  <pfunb  beffelben  in  8  $funb  Reißern  Gaffer  gelö|l  liefern  9  $>funb 
SIiljTiflWt  sn  4  ©rab  Baume. 
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Der  Sit  mach,  auch  Schmaf  genannt,  betfeht  in  ben  au$ge-- 
trocfneten  unb  auf  $?uhlen  ju  $>uloer  gemahlenen  flattern  unb  Sten- 
geln bed  ©erberfumachftrauchee  (Rhus  coriaria). 

Der  ©erberfumach,  auch  ©  erbe  r  fl  r  a  u  ch,  ©erber-- 
bäum  unb  Schlingbaum  genannt,  wächtf  in  Snrien  unb  $alä* 
ftina  wilb,  unb  wirb  im  fubfichen  (Suropa,  3^Iien,  Spanien,  ^ortu» 
gal  unb  bein  mittäglichen  granfreich  abfid)tlich  fultioirt.  <5r  ijt  ein  flei* 
ner  baumähnlicher  Strauch,  beffen  Ä|le  (ich  weit  auebreiten,  unb  wel- 
ker fe^r  viele  Schößlinge  au$  ber  2Bur$el  h^roortreibt,  burch  bie  er 
vermehrt  werben  fann.  3m  notblichen  Europa  vertragt  ber  ©erberfm 
mach  bad  Klima  nicht.  2lUe  S3erfud)e,  welche  im  nörblichen  Deutfö-- 
lanbe  gemacht  würben,  ih»  4»  acclimatifiren,  ftnb  fehlgefchlagen,  weil 
er  unfern  SBinter  im  greieu  nicht  au$hM- 

Der  befte  Sumach  fommt  aud  Sicilieu ,  iu  gorm  eine*  $uloer* 
oon  balb  gelbgruner,  balb  bräunlichgruner  garbe,  wo  ber  Sumach 
eigen«  bafur  cultivirt  wirb.  3&?an  fammelt  bie  SÖtirjelfchöfilinge,  bie 
im  Sunt*  in  bie  (Srbe  gelegt  werben,  unb  im  brüten  Sahre  bereit*  fo 
weit  gebiehen  (inb,  bafi  bie  Stengel  unb  Mattet  berfelben  abgehauen 
werben  fönnen.  Die  abgehauenen  Stengel  unbiölätter  werben  getroef« 
net,  unb  hierauf  bie  Blatter  unb  bie  fclattfltcfe  mtttelfl  Stocfeu  abge- 
fchlagen.  Die  abgefchlagenen  Blätter  unb  Sölattfliele  werben  ^terauf 
unter  fenfrechfen  SSKuhlfteinen  jermalmr,  gefiebt,  bann  in  leinene  Sdcfe 
oerpaeft  unb  fo  in  ben  £anbel  gebracht 

(Sd  gibt  mehrere  Spielarten  be$  Sumachftrauchea,  bie  gleichfalls 
nujliche  ?>robufte  barbieten,  beren  Blätter  unb  fctattjtiele  aber  mit 
bem  ©erberfumach  nicht  verwechfelt  werben  burfen ;  bahin  gehören : 

a)  Der  oirginifche  S  um  ach  (Rhus  tjpbinum),  ber  (ich  aud) 
bei  und  acclimatifiren  läßt. 

b)  Der  girnigfumach  (Rhus  vernix),  welcher  in  Carolina,  in 
©irginien  unb  in  $enfol»anien  wilb  wächfl,  auch  in  unferem 
Älima  an  befchatteten  Orten  aufhält.  3«  3«»«n  wirb  mit  bie- 
fer  $flan$e  ein  fchöuer  girnifj  bereitet. 

c)  Der  SB  ur  jel  f  um  ach  (Rhus  radicans),  ein  überaus  giftigeö 
©ewädjä,  baö  in  fttfrginiett  unb  (Eanabu  wilb  wächfl-  Der  $ie- 
montefe  Sella  empfiehlt  bie  frifche^flanje  be*  wurjelnben  @er- 
berbaumed  $um  ©elbfärben  ber  Schafwolle,  Gr  erhielt  auf  nach* 
(tehenbe  SGBeife  eine  fehlte  golbgelbe  garbe : 
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8  Steile  SBolle  erforbern  8  Steile  ber  $uoor  audgefochten 
9>flanje,  ber  2ludfochung  werben  1  $t)eil  Alaun,  •/«  S£eil  äBeiu- 
jrein  unb  1  $t)eil  ©aljfdure  jugefejjt  unb  bie  SBolle  3/4@tunben 
focheub  gefärbt,  moburch  eine  garbe  erhalten  wirb,  bie  ber  @eife  unb 
bem  Sonnenlicht,  wie  jebe  anbere  ächte  gelbe  Sarbe,  wiberfte^t. 
©ie  erfcr)eint  noch  Dauerhafter,  wenn  man  bie  SBolIe  12  ©tun» 
ben  lang  in  bem  gärbebabe  lagt,  nachbem  baöfelbe  gefocht  t)at. 
Die  getrocfnete  $flan$e  liefert  hingegen  fein  fct)6ne0  ©elb,  fon- 
bern  nur  @t  rohgelb. 

d)  Der  Scharlach fu mach  (Rhus  glabrum),  ber  in  Sftorbame* 
rifa  mdchft. 

e)  Der  blätterige  @  um  ach  (Rhus  copallium),  auci)  Äopal' 
bäum ,  gftattijrbaum  genannt. 

Der  ©erberfu  m  ach  (Rhus  coriaria)  bleibt  aber  oor  allen  ber 
vorzüglich jte  für  ben  Gebrauch  in  ber  gärbefunjt  unb  jum  ©erben,  weil 
er  oon  allen  Birten  bed  0umachö  ben  meijlen  ©erbjloff,  ©alluSfdure 
unb  grünlichgelben  garbjbff  enthält. 

Der  fogeuannte  o  e  n  c  t  i  a  n  i  f  ch  e  ©  u  m  a  ch/  oon  äußerlich  mehr 
brduulichgelber  garbe,  welcher  in  Ungarn,  Siebenbürgen ,  bem  fcanat 
unb  ben  illprifcheu  ^rooinjen  oorfommt,  unb  über  Sriejl  in  ben  #an* 
bei  gebracht  wirb,  ijl  baö  $>robuft  oon  Rhus  cotinus;  er  fleht  bem 
italtenifchen  unb  befonberä  bem  ficilianifchen  in  ber  ©üte  bei  weitem 
nach. 

Der  ma laccif che  Su mach,  welcher  in  Dtfinbien,  vorzüglich 
auf  ber  ipalbinfel  $?alacca  wächjt,  zeichnet  ftch  oor  allen  anbem  ©at* 
tungen,  felbjt  bem  ficilianifchen,  burct)  bie  SKeichhaltigfeit  feined  3>ig* 
menteö  auo\  (Sr  liefert  lebhaftere  unb  intenfioeregarben  ald  bie  anbem 
Korten. 

Der  ©erberfumach  oon  Rhus  coriaria  enthält  wenig  ©aHuöfdure, 
fcejto  mehr  aber  ©erbjtoff  unb  einen  grünlichgelben  garbftoff ,  welcher 
$um  %f}(il  oom  Blattgrün  (Chlorophyl)  £errü£ren  bürfte.  Die  ©al* 
IuSfäure  unb  ber  ©erbßojf  fcheinen  barin  in  benfelben  33er$d(tnt(fen, 
wie  tu  ben  ©alldpfeln  ju  fein,  aber  in  geringerer  SWenge  in  einem  ge- 
gebenen ©ewichte,  fo  baß  man  bei  bem  ©ebrauche  beinahe  immer  eine 
doppelte  ©ewichtömenge  Sumach  gegen  ©alläpfel  an$uwenben  $at 
(^eine  ©üte  beurteilt  man  nach  ber  Stdrfe  be*  ©emch*  unb  ber  2eb* 
f?aftigfeit  ber  grünlich*  ober  bräunlichgelben  garbe.  3fl  bie  garbe  weiß- 
lichgelb  unb  beji$t  er  einen  bumpfen  ©eruch,  fo  taugt  er  nichts. 


Digitized  by  Google 


352 

©egen  chemifche  SReagentien  oerhält  fid)  ber  ^umad^abfub/  wenn 
1  S&eil  Sumach  in  10  $^eüen  SBajfer  ausgesogen  werten,  fofgenbcr 

3>r  21bfub  riecht  fe£r  jrarf,  befifct  eine  fahle/  etwad  tn'd  ©rüne 
ft cf>  neigenbe  garbe ,  bte  an  ber  £uft  buret)  (Sinwirfung  befc  Sauer-* 
froffeö  iu'd  braune  übergebt;  er  röthet  ?afmu$pa»ier  unb  befl£t  einen 
jufammen$iehenben  ©efchmacf. 

Ceimauflöfung  bewirft  barin  einen  reichlichen  weißen  lieber- 
fchlag  i 

Mafien;  tut  Überfluß  $ugefe$t,  bringen  einen  grünweißen  ober 

rötlich  weißen  Sflieberfchlag  hm>or ; 
fdjwache  Säuren  trüben  ihn  efwa6  j 

Äalf  bilbet  einen  weißen  Sftieberfchlag  /  ber  an  ber  öuft  grünlich 

nnb  röttylid)  wirb; 
Mann  macht  einen  reichlichen  geiben  9?ieberfchlag  ; 
fchwefelfaured  Gifen  einen  reichlichen  Sflieberfchlag  mit  blauen 

glocfen ; 

falifaureö  3iunojtpbul  bilbet  reichliche  gelbe  glocfen  ; 

effigfaured  Tupfer  bilM  gelblichbraune  Siefen; 

ejfigfatired  &lei  bilbet  reichlichen  weißen  Mieberfchlag. 

liuf  Silberauflofung  wirft  ber  Sumaeh  eben  fo,  wie  bie  ©all* 
äpfel,  er  rebucirt  bad  detail  unb  bie  SRebuction  wirb  burch  ba$  Sich* 
begünfligt. 

Hnwenbung  in  ber  gdrbefunft. 

£>er  Sumaeh  färbt  Schafwolle  o£ne  Vorbereitung  fa£l  iu'$ 
©rüne  jiehenb.  Mannte  SßBolle  unb  Seibe  nehmen  eine  beutlichere  gelbe 
garbe  ald  mit  ©alldpfel  an.  9D?it  (Eifenauflöfung  gebeijte  Stoffe  fär- 
ben fich  fchwarjgrau.  Stoffe,  bie  einen  ©runb  oon  (Sifenornb  erhalten 
unb  bann  alaunt  werben ,  flnb  fchwieriger  in  Sumaeh  $u  färben ,  al$ 
biejenigen,  welche  nicht  alaunt  werben.  3n  ber  Schafwollenfärberei 
wirb  ber  Sumacr)  nie  für  fich  allein,  fonbern  immer  nur  al$3ufaß  bei 
anberu  Pigmenten  jum  gärben  oerwenbet.  (Sin  fct)äne$  perlgrau 
wirb  auf  Schafwolle  erhalten,  wenn  bie  SEBolIe  in  einem  Sumaeh- ober 
Gampechehol$babe  burchgenommen  unb  bann  in  einer  fct)wachen  2(ufl6' 
fung  oon  (Eifenoitriol  ober  ^ol^faitrrm  (Eifen  bie  garbe  entwicfelt 
wirb. 
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Hnwenbung  in  ber  Baumwollen--  unb  Ceinenfärberei 

unb  in  ber  3*ugbru  <f  er  ei. 

3n  biefen  ©ebieten  nimmt  ber  ®umacr)  eine  wichtige  Atolle  ein. 
Um  mit  berafelben  für  ftcfc  ju  färben,  barf  man  i$n  mit  SBaffer  ntd^t 
foefcen  faffen.  «Dtan  übergießt  t'^n  bloß  mit  Menbem  SßBaffer,  fei&t 
i$n  J>urcr>  ein  ®ieb  unb  wenbet  ben  Hufguß  für  bad  garben  an;  ober, 
man  bringt  i£n  in  einen  Äejfel  unb  ertra^irt  i$n  mit  3Ba(]>r  bei  50 
©rab  SReaumur,  fiellt  bao  gdrbebab  mit  Faltern  SSBafier  auf  30  ©rab 
fteaumur  unb  färbt  in  jleigenber  SfiSärme  nid)t  $o£er  ald  bid  ju  50 
©rab  Steaumur,  bei  welker  Temperatur  man  eine  93iertel(cunbe  ober 
fo  fange  weilt,  bie  ber  Ton  ber  ju  wünfrfjenben  garbe  erreicht  ijt.  SBirb 
bie  ©arme  $u  £orf)  gegeben,  ober  laßt  man  bie  3enge  ju  lange  im 
Sdrbebabe,  fo  nehmen  bie  garben,  ftatt  ooüer  &u  werben,  e£er  ab,  unb 
i»ar  in  fef)r  furjer  3*tt.  diejenigen,  welchen  <£ifenbei$en  jum  ©runbe 
liegen ,  oerfcfcwinben  beinahe  gdn$lid). 

ffienn  man  Uniböben  $u  färben  $at,  fann  bie  Temperatur  im 
Saufe  bed  gdrbenö  etwae  me$r  erfcityt  werben  j  r)at  man  bagegen  ge-- 
brnefte  SBaare  mit  weißbleibenben  Objeften  ju  färben  /  barf  bie  Tem* 
peratur  nur  mäßig  gegeben  werben,  weil  ber  ®umacr)  inäbefonberö 
noa)  bie  Sigenfcfjaft  be(i(jr,  bei  er£ör)ter  Sdrme  fein  Pigment  jiemlicr) 
fefl  ben  unvorbereiteten  weißen  ©teilen  abzutreten,  woburcr;  ber  weiße 
Örunb  oerbunfelt  wirb  unb  fcfywer  wieber  Flar  $er$uflellen  ifr.  Umge« 
fe^rte  Sßirfung  bringt  ber  ©umacr)  $eroor,  wenn  berfelbe  in  geringer 
3oft6  bem  Ärappbabe  jugefejjt  wirb/  woburcr)  ftd^  bad  Pigment  bed 
Ärappd  weniger  §duflg  unb  fejl  in  ben  weißen  ©runb  abfejjt,  ald  o£ne 
3ufa&  oon  2>umad).  Siefe  (Erfahrung  ijt  burcr)  eine  lange  9teif)e  oon 
3a$ren  erprobt  unb  bie  SSßirfung  wa$rfc$  einlief  ber  in  bem  ©umaefy 
enthaltenden  ©alluSfdure  $u$ufdjreiben. 

Um  fetjöne  intenfive  fd;war$e  garben  mit  £  um  ad),  ©all' 

dpfel,  Nymphaea  tc.  ju  erhalten,  muffen  bie  (gifenauflofungen  in  ^oer)« 

ojrnbirtem  3uftanbe  unb  möglich  concentrirt  fein,  wofür  j»d)  baö  &ol$» 

faure  Sifen  am  bejten  eignet,  bem  man  ofterd  nod)  eine  angemeffene 

Portion  falpeterfaure  (gifenauflöfung  f)in$ufe&t.  2>enfelben  3wecf  er« 

reicht  man  aber  eben  fo  ficr)er  unb  fajt  uoer)  beffer,  wenn  bie  oegetabi- 

Iifdjen  (Stoffe  mit  minber  orpbirten  (Elfenbeinen  (Ojrnbulfaljen)  imprag-- 

nirt  ober  gebrueft  werben,  unb  nacr)ge£enbd  burcr)  2luf£dngen  ber 

SSBaare  in  luftigen  »Sben  bie  £5$ere  Orpbation  be*  (Sifenfaljeö  be- 

werffteHigt  wirb. 

i.  23 


Digitized  by  Google 


354 


£>aS  €5umacr;fdjwar$  erfdjeint  immer  tiefer ,  als  baS  mit  @aü\ 
dpfeln  erzeugte ,  welche*  jtetS  mit  einem  @tic$  in'S  9tot£lidje  H  net< 
genb  erholten  wirb. 

2fm  gldnjenbjten  unb  bauerbafteflen  wirb  eS  erhalten,  wenn  man 
bie  mit  <§umad)  gefärbte  £Baare  nodj  burdj  ein  93ab  oon  £ampeä)e- 
^0X5  nimmt,  welches  mit  elwaS  effigfaurem  Äupfer  »erfefct  ifr,  unb  ju» 
lefct  in  einem  (auwarmen  SBBafier ,  bem  etwad  JBaumol  ober  Dlbei$e 
jugefefct  wirb,  paffirt,  wobura)  ber  ©to(f  ein  überaus  gelinbeS  anfül- 
len er£dlt. 

Sur  UnifcfjwarjbÖbeu,  aufweiche  man  bunte  garben,  9tot$,  83Iau, 
©rün,  Orange,  (Selb  ic.  djjen  will,  eignet  ftd)  ber  ©umad)  in  Serbin' 
bung  mit  ©alluSabfub ,  ober  gleiche  Steife  @umaa>  unb  Cluercttront 
rinbe  oorjugSweife.  9D?an  gibt  $ier  bem  reinen  ejfigfauren  (Sifen  ben 
SSorjug  uor  bem  ^oljfaureu ,  wert  bie  äjjfarben  reiner  unb  gldngenber 
ausfallen,  wenn  gleicr>  baS  ®crjwar$  weniger  tief  erfcfeeint. 

99?it  ejfigfaurer  $$onerbe  vorbereitete  baumwollen  >  unb  Seinen- 
floffe  nehmen  im  @umacf)babe  ein  grunlic&eS  faltbare«,  aber  etwas 
mattet  ©elb  oon  weit  geringerer  Ceb^aftigfeit  unb  Sntenfttdt  an,  alt 
mit  ber  Ouercitronrinbe,  bem  Sau,  ber  ©cfcarte  ic.  SWit  ben  concen- 
trirten  Sifenbafen  wirb  ©raufcfywarj  unb  mit  ben  oerbunnten  (Eifen* 
beiden  werben  graue  ©djattirungen  erhalten,  bie  immer  me£r  in'S 
fXötfylid)*  fpiefen,  als  bie  mit  ©atluS  eräugten,  welche  jletS  afö> 
farbig  erfdjeinen. 

2>  i  11  g  I  e  r  $at  baS  93er$alten  beS  ©umacfcoigmenteS  ju  oielen 
fcunberfen  erbigen  unb  metaUif<fyen  &etjen  tjeils  für  fid),  t^eilö  unter 
oerfc&iebenen  9J?ifc&uugSoer£dltnijfen  unterfudjt/  unb  garbenrefultate, 
wie  feine  90?ujtertabeü*en  erweifen,  erhalten,  bie  $öcfyfl  beachtenswert^ 
finb.  211S  er  bei  biefen  <öerfud)en  bem^umad)  feinen  ©erbfloff  entjog, 
erhielt  er  wieber  eigene  geartete  Nuancen  oon  ber  lidjtejten  (E$amoiS* 
färbe  bis  ju  bem  bunfelflen  Ockergelb;  oon  bem  $eliflen  ©rau  bis  in 
tiefes  ®crjwar$ ;  oon  ben  falben  ober  SBur&elfarben  bis  jura  tntenftO' 
flen  Olioengrun  u.  f.  w. 

©er  ©umacfy  wirb  in  ber  £urfiförot$fdrberei  $dufig  oerwenbet 
unb  als  3ufa£  beim  gewöhnlichen  Ärappfdrben  leijlet  er  auSgejeic&nete 
2>ienjle,  nicht  minber  für  fajwarje  unb  graue  garben  beim  gdrben  mit 
(Eampeche£ol$,  f°  wie  mit  ben  gelbfdrbenben  Pigmenten  für  oerfchie* 
beue  Dlioenabjlufungen  (Sanel--,  (S&ocolabe- ,  SWif=  unb  SWobefarbe«. 
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fcert  Rollet  behauptet,  baß  in  bei  3eugbrucferei  burcr)  einen 
3ufa£  oon  ^umach,  tyn  oerfcr)iebenen  garbebdbern  gereicht,  ba$  Sin* 
färben  in  ben  weißen  ©runb  beförberr  werbe;  bem  ift  aber  nicht  fo. 
3><h  $<*be  burcr)  oieljd^rige  (Erfahrung  genau  beobachtet,  baß  ein  falber 
gaü"  nur  bann  eintritt,  wenn  ben  garbebdbern  ein  $u  überwiegenbee 
93er$dltniß  oon  ©umacr)  beim  gdrben  jugefejjt  wirb ,  unb  gefunben, 
baß  im  ©egent^eil  ein  oerr)dltnißmdßig  entfprechenber  3ufafc  bad  (Sin-- 
färben  anberer  Pigmente  in  bie  weißen  ®tellen  oer^inbert.  SBerben 
j.  95.  einem  Ärappbabe  '/;,  ^öc^fleitd  yö  Zfytil  be$  ©ewicr)ted  @umacr) 
zugegeben,  fo  erhalt  man  fe(>r  infenfioe  fcr)war$e,  braune  unb  rot£e 
garben  or)ne  Trübung  ber  weißen  (Stellen,  »ei  bem  gdrben  ber  fcr)war* 
*en  unb  afchgrauen  garben  bem  £ampecr)er)ol$babe  */s  ®umach 
$injugefe&t,  wirb  ein  gleichet  SHefultat  erhielt.  3cr)  $abe  aucr)  flet$  ge* 
funben,  baß  ber  &umacr)  o{>ne  Überfrhreitung  biefer  93er^ältntffe  nicht 
allein  bie  garben  ot'el  fatter  unb  lebhafter  macr)f,  fonbern  aucr)  ben 
weißen  ©runb  me£r  conferoirt.  tfuf  biefe  unleugbaren  ££atfact)en  wer* 
ben  wir  bei  ben  oerfchiebenen  garben  am  an$ufur)renben  Orte  beim 
gdrben  mit  Ärapp,  <£ampeche$ol$  unb  anberer  Pigmente  jurucffommen. 

X>te  mannigfaltigen  ©chattirungen  oon  grauen  unb  falben  gar- 
ben, welche  burcr)  bie  oerfcr)iebenen  (Sifenbei^eu  unb  $eimifd)uugen  oon 
ijfigfaurer  $£onerbe  in  93erbinbung  mit  bem  @umacr)  ober  mit  2>u- 
raacr)  in  Söerbinbung  mit  anberu  Pigmenten  erhalten  werben ,  zeichnen 
ftcr)  burch  einen  £o£en  ©rab  ber  »ejtdnbigfeit  aud.  Um  feine  unb 
ftone  graue  Nuancen  ju  erhalten,  barf  man  bie  Sifenauflofungen  in 
feinem  $u  £ot)en  ©rabe  ber  Ojrpbation  in  tfnwenbung  bringen,  fonbern 
fte  me£r  ald  Ojrnbulfalje  oerwenben. 

(Sin  fet)r  angene£me$  ©rau  wirb  erhalten ,  wenn  baumwollen* 
gewebe  abwechfelnb  in  einem  mit  SGBajfer  oerbunnten  ®umacr)babe  unb 
einer  mit  oie(em  SEBaffer  oerbünnter  (Sifenoitriolauflöfung  burchgenom* 
men  wirb.  3*  oerbünnter  bie  beiben  »dber  finb,  um  fo  gleichförmiger 
erfcr)etnt  bie  garbe.  2>ad  lejjtc  durchnehmen  muß  immer  im  (Sifenoi* 
triolbabe  jlattpnben. 

SGBenn  man  bem  fochenben  ©umachbabe  furj  oor  bem  gdrben 
fein  gepuloerte  treibe  jufe&t,  fo  entwickelt  jlct)  unter  tfufbraufen  eine 
SWenge  Äofclenfdure.  SDfan  rityrt  bad  »ab  gut  burcheinanber  unb  färbt 
bie  mit  oerfchwdchten  (Eifenbafen  imprdgnirten  »aumwollengewebe  in 
ber  Reißen  glufftgfeit ,  woburcr)  graue  in'd  bräunliche  ftch  neigenbe 
©teinfarben  erhalten  werben,  gür  4  ^tucfe  (Ealico  &it  färben  t)abe  ich 
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nach  biefem  S3erfa$ren  6  $ funb  0umach  uno  1 V»  $f"«t>  treibe  im 
retehenb  gefangen.  Senn  einem  folgen  $abe  oon  6  $funb  ©uraad) 
flatt  ber  Äreibe  1  $funb  ^ottafche  jugefefct  werben,  fo  wirb  ein  tyeil 
ber  ©alludfdure  unb  be$  ©erbfroffed  gebunben,  unb  bie  mit  ber  e|fig> 
fauren  S^onerbe  imprdgnirte  Saare  erfc^etnt  »iel  ^er  gelb,  ald  im 
eumachbabe  aUein.  Senn  ber  ©erbftoff  burch  eeimauftöfuna,  ober 
tffcfalf  gefallt  wirb,  erfcheint  bae  (Selb  jarrer  unb  bie  Oltoenfarben 
nehmen  einen  me$r  grünlichen  $on  an. 

werben  auch  feftone  gleichförmige  graue  ©umachboben  nach 
meiner  95?et$obe  bargejkllt,  wenn  bie  weif  gebleichte  Saare  zweimal 
mit  einem  oerbünnten  Reifen  ©umachbefofte  geflößt/  nachge$enM  ab* 
getroefnet,  bann  mit  einem  mit  Saffer  verflachten  falten  (gtfenbabe 
jur  Entwirf lung  ber  garbe  gleichfalle  $  w  e  i  ra  a  I  geflößt  wirb.  X>urch 
biefen  Seg  (teile  ich  &ie  afchgraue  »obenfarbe  für  ben  nach^erigen  far« 
bigen  (Snleuagebrucf  auf  folgenbe  Seife  bar: 

£e  wirb  1  $funb  @umach  mit  Saffer  abgefotten  unb  ber  er* 
fraltene  SWoft  auf  8  SRag  gluffigfeit  gebrach«,  gur  bad  Älojen  bei 
Saare  werben  4  S0?aJ  biefer  ®umad>brü$e  mit  6  9Kag  Saft«  m 
bünnt  »erwenbet  unb  bie  (EifenbajtS  beim  Älojjen  $ur  (EntwicHung  ber 
garbe  auf  nachfle&enbe  3rt  bereitet: 

1  5>funb  (Eifenoitriol  wirb  in  16  «Jtöaß  Saffer  geloft,  oon  bie« 
fer  Huflofung  wirb  1  SWaß  mit  7  «0?aß  «Baffer  »erbünnt  $am  Älo- 
£en  »erwenbet,  woburch  eine  fchäne  graue  in  0  SRöt^liche  fich  neigenbr 
©runbfarbe  erhalten  wirb.  X>urch  abdnberung  mer)r  ober  weniger  flar* 
fer  @umachbrür)en  unb  ber  (Sifenbaftö  taffen  (ich  cerfchiebene  anbete 
garbentöne  erzielen ;  eben  fo  auch,  wenn  bem  ©umachbefofte  ein  wp 
hdftnißmdjig  geringer  3ufafc  etned  anbern  $iefür  geeigneten  gfyweii» 
auftrüge*  beigegeben  wirb. 

Serben  mit  Saffer  »erbunnte  Sifenbafen  mit  ©ummi  »erbirff 
für  bad  ortliche  (ginfdrben  ber  grauen  SWuancen  aufgebrueft  unb  Jer* 
nach  im  Eumachbabe  gefärbt,  fo  fallen  bie  garben  oiet  jarter  unb 
fchöner  aud,  nie  mit  ©tdrfe,  9Wer)I,  Tragant  ober  @>ale»  »erbitfr. 
fceira  garben  biefer  grauen  Nuancen  fefct  man  bem  ©umachbabe  ofuti 
auch  etwa*  Seijenfleie  $u  unb  färbt  nicht  $b>r  M  45  ©rab  ». 

3n  ben  Äattunbrucfereien  bietet  ber  Sumach  für  bie  2>arfielIuBg 
foliber  2>ampfbecf*  unb  Überbrucf m obefarben  mittelfi^1 
jenbruef  (Soubassement)  ein  treffliche*  Littel  an  bie  Jpanb.  S«r 
bie  2>ar(leUung  folcher  garben  wirb  auf  folgenbe  Seife  »erfahren: 
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9»an  bereitet  einen  ©umacbabfub,  tnbem  100  9>fuub  guter 
ftcilianifcber  ®uma$  über  «flaebt  in  einem  ÄefteC  mit  Sßöajfer  einge* 
weicht;  bann  10  ©tunben  rang  gefönt  wirb;  ber  2(bfub  wirb  ftCtrtrt 
unb  bid  auf  20  9Waß  Ciquibum  eingebampft.  Die  fOerbtcfung  für  bie 
Drueffarben  bereitet  man ,  inbem  3  9)?a|j  ©umacbbrübe  mit  1  $funb 
4  Cotb  ©tärfe  verfocht,  3  9D?aß  anfcere  &uma$brühe  aber  mit  26  ?ot$ 
©ummi  vertieft/  unb  beibe  93erbiefungen  gut  unter  einanber  gerührt 
werben. 

Drucf färben  $um  £r  liefen  mit  Jpanbraobeln. 

(Sine  fc^öne  tnd  ©rauliebe  jteebenbe  rehbraune  garbe  wirb  erhalten, 
wenn  in  39ftaß  tiefer  93erbicfung,  12  Co<h  faljfaureÄuvferaufWfung 
unb  12  Cotb  mit  ©ummi  verbiefte  9  ©rab  Söaume'  flarfe  effidfaure 
Zfyonetbe  eingerührt  werben. 

2>unfel,  mehr  inSarmelit  überge^enb,  wirb  bie  garbe  erhalten, 
wenn  in  3SD?ag  93erbiefuug  12  2ot$  ber  nacbfle^enben  Sifenauftffung 
mit  4  l'ot$  in  SGBajfer  gelojtem  mit  ©ummi  vertieftem  falpeterfaurem 
#Iei  eingerührt  werben. 

<5  i  f  <  u  a  « f  1 6  f  u  n  <j. 

3n  25  9)?aß  SSBaffer  werben 

3  $funb  24  Cotb  (Eifenottrtol  unb 
3  $>funb  4  2oth  ©alpeter  aufgeläft,  unb  bad  fytttt  Ciqui» 
bum  für  ben  ©ebraueb  verwenbet. 

gür  Überbrucffarben  mit  ber  SBaljenbruefmafcbine  wirb  bie  7lb> 
foebung  von  100  $funb  ©umaeb  mit  SSBaffer  bid  auf  15  SWag  einge* 
bamvft,  unb  bad  ©erbäftnifj  ber  &al&e  beim  3ufammenfeben  ber 
£>rucffarben  barnacb  bemeflen. 

2>ie  mit  ben  ©umaebfarben  bebrueften  3euge  werben  2  Sage 
aufgehangen,  aiabann  nur  4  Minuten  lang  gebämpft,  gfeieb  abge* 
bafpelt  unb  in  einem  bovpelt  ebromfauren  Äafibabe  tu  rebgenommen, 
wobureb  fte  einen  fyotyn  ©rab  von  $ejtdnbigfeit  erlangen.  3e  naebbem 
ber  ©umaebabfub  mehr  concentrirt  ober  verfcbwäebt  in  2fnwenbung  ge* 
bracht  unb  bie  ©alje  entfvrecbenb  bafür  verwenbet  werben,  (äffen  ftcr) 
mannicbfaltige  garbenabftufungen  bureb  biefen  SGBeg  erliefen.  HUe  tiefe 
garbentöne  halten  bie  Äalf-  unb  (SbromfaUvaffagen  für®o!ibgelb  unb 
©rün  aud,  o^ne  mobificirt  $u  werben.  Serben  bie  garben  nacb  ***** 
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kämpfen  2  Soge  lang  aufgefangen,  bann  Mojj  gewäflert  unb  nidjt 
c&romirt ,  erhält  man  ebenfall«  föone  $one  in  Mißfarben ,  bte  jebe$ 
feller  ftnb. 

2tld  Überbrucffarbrn  (Soubassement)  für  ben  gBatgenbrutf, 
wenn  weijje  0d>u$pafle  (SReferoe)  unterliegt,  faben  in  neuerer  3e»t 
bie  @umad)  färben  eine  nidijt  unbebeutenbe  SRolle  in  ber  $8  au  mit?  oflen* 
br lieferet  eingenommen.  gür  folgen  33efuf  bereite  icf)  einen  ?tbfub  von 
60  $>funb  @umac$  mit  SßBafler,  welcher  bid  auf  20  SERafl  glüffigfeit 
eingebampft  wirb.  2)ie  »erfdjiebenen  2)rucffarben  fefce  tefy  auf  nadjfU 
f  enbe  2trt  jufammen : 

X)rutffar&e  9*r.  1. 

10  2Rafj  ©umaa^befoft  mit 

5  9D?aß  ejfigfaurer  Sfonerbe  10  ©rab  Raunte' ,  werben 
mttOummioerbicfung  in  bruef fähigen  3uflanb  gebracht 
£ie  SBaare  wirb  nad>  bem  Drucf  3  Sage  aufgefangen ,  bann 
gewährt ,  wonaefj  eine  erbfengelbe  garbe  erreicht  wirb. 

X)rutffarb*  91  r.  2. 
15  SWafj  ®uma<$befoft  unb 

2  <pfunb  24  Cotf  folsfaure  (Sifenauflöfuug  10  ©ra& 
£3annte' werben  mit  ($ummi  »erbieft,  naefj  eben  ange- 
gebener 2Crt  befanbclt,  woburefc  *in  föane*  eigentfüi* 
licfced  ©rau  erhalten  wirb. 

SrucffarbeWr  3. 
@leie$e  garbe  9?r.  1  unb  Sflr.  2  geben  ein  feilere«  ®rau. 

Drucffarbe  9? r.  4. 
10  9Rafj  ®uma$befoft  unb 

1  $funb  6  Cotf  Äupferwtriol  mit©ummi  t>erbicfr,  liefert 
eine  bunfle  Srbfenfarbe. 

T)  r  uef  f  a  r  fre  9lr.  5- 

10  3tta|  0uma$befoft  mit 

1  $funb  24  Üotf  Äupferammonium  mit  <&itmmt  »erbiefe^ 
(teilt  eine  liebliche  SReffarbe  bar. 
Sßerben  biefe  fünf  vergebenen  garben  wr  bem  SBaffern  : 
a)  bura)  ein  trübe«  Äalfmilcfcbab ,  aber 
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b)  bei  50  ©rab  fSß&mi,  in  einem  boppelt  crjromfauren  Äalitabe 
bemäntelt,  fo  erföeinen  bie  Sarben  nod)  intenfioer  unb  bauer* 
Jafter,  oorjüglid)  beim  Durchnehmen  im  (S^romfalibabe. 

SBenn  bie  fünf  oerföiebenen  ©umadjfarben 

a)  5  Minuten  lang  gebdmpft  unb  bann  gewaffert,  ober 

b)  5  Sftiuuren  lang  gekämpft  unb  bann  burd)  Äalfmilcr),  enblic$ 

c)  5  Minuten  (ang  gebdmpft  unb  bann  bei  50  ©rab  9?eaumur 
SEBdrmeira  boppelt  cfcrorafaurenÄalibabe  burdjgenommen  werben, 
fo  erhält  man  nod)  bunflere  garbenabftufungen,  bie  fic$  burcr) 
einen  nodj  f>o£ern  ©rab  ber  St3ejtdnbigfeit  auszeichnen. 

gür  ben  Sßaljenüberbrucf  bei  gabrifaten  wo  bie  Ärappfarben 
bura)  SReferoen  gefcr)u^t  werben,  bampft  man  bie®umad?farben  feiten, 
ml  fle  im  2>dmpfen  bie  SReferoe  leicht  alteriren  unb  bie  garbe  burd)-- 
fajldgt.  Stöan  paffirt  fle  gewöhnlich  5  «Minuten  im  Äalfmilcfcbabe, 
fpült  im  glug,  trocfnet  ab,  brucft  $ernad?  ®olibgelb,  ©rün  unb 
SBlau  ein,  paffirt  wieber  im  Äalfmüdjbabe  unb  enblicf)  $ur  (Sntwicffung 
ber  gelben  unb  grünen  garbe  im  fauern  djromfauern  Äaftbabe,  in 
welch  legerem  bie  Überbrucffarben  ebenfalls  ben  ^chflen  ©rab  tyrer 
fceftdnbigfett  erlangen. 

3n  äbdnberung  ber  ®a(ge,  fo  wie  in  2ttitanwenbung  noch  an« 
berer  ®a[£t>erbinbungen  £at  man  e$  aucr)  in  ber  ©ewalt,  noch  viele 
unb  mannigfaltige  anbere  garbenabftufungen  mit  bem  falbfdrbenben 
Pigmente  bed  £umach0  £eroorjurufen. 

£>te  ®üUpftU 

2>ie  ©all  dp fei,  ©aliud,  (Galle)  franjofifcrj  NoU  de 
galle,  ftnb  befonbere  Hudwüchfe,  welche  burch  ben  @tich  ber  ©all- 
»efpe  ober  ©allfliege  (Cynips  qaercus)  in  bie  Sölattfliele  ber  (Siehe 
««anlaßt  werben.  2>iefe6  3nfeft  legt  mit  feinem  Pegflactyef,  welker 
fleh  an  ber  heroorragenben  @pifce  bed  J?intert£eile>  feinet)  Äörper*  be-- 
flnbet,  in  bie  £aut  befl  Sölatttfield,  in  eine  fleine  oor^er  gemachte 
Öffnung  ein  (Ei.  Der  ^flanjenfaft  bringt  nun,  wie  biefee»  bei  jeber 
anbern  Verlegung  einer  $>flanje  ber  gall  iß,  nach  ber  ooit  bem  3n« 
feft  gemalten  Öffnung,  überjie^t  bie  Oberfläche,  ^auft  ftch  um  ba$ 
€i  an,  unb  fdjjließt  e$  ein;  hierauf  oergrögert  per)  biefed  einmal  an* 
gefangene  ©e$dufe  lagenwetfe  immer  me$r,  uub  oerfcdrtet  nach  unb 
nac^,  f°  baß  bat)  fleine  ©efehopf  in  einer  fterjern  Spüüt  liegt,  ffienn 
ber  au*  bem  &i  entjlanbene  SßBurm  feine  gehörige  ©räfje  erlangt ,  oer* 
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wanbelt  er  ftd)  in  eine£arve  ($uppe),  au6  welcher  einegliege  entfielt, 
bie  ir)r  ©er)dufe  burcr)fticr)t  unb  gleich  feinen  Altern  bavonfliegt,  um 
ba*  ©efälecht  wieber  fortjupflanjen.  Der  auf  biefe  Hxt  ^trfelrunb 
burdjlöcr)erte  ©allapfel  ifi  gewöhnlich  von  t)eller  garbe,  unb  £eijit 
Weißer  ©allapfel.  3ener,  worin  bie  Sarve  burct)  irgenb  einen  3u* 
fall  vor  ber  gdn glichen  2tue)bi(bung  ftirbt,  unb  baber  nicht  burcblöcbert 
ifl/  wirb  blauer  ober  frt)  warmer  ©allapfel  genannt,  ifl  ton 
bunflerer  garbe  unb  liefert  gewöhnlich  ein  Drittel  met)r  garbftoff,  afe 
ein  gleiche*  @ewicr)t  heller  ©alldpfel. 

Die  <£i<hen,  von  welken  bie  heften  ©alldpfel  gefammelt  toerb»/ 
ftnb :  bie  3*rreicr)e  (Quercus  cerris) ,  auch  bie  Siegenbarteicfje 
(Quercus  Aegilops),  fo  wie  bie  gemeine  Siehe  (Quercus  robur)  Iii» 
fern  gute  ©alldpfel.  Die  flimatifchen  93er^altnijfe  tragen  aua)  ju  per 
©lite  bei.  Die  au*  bem  Orient  unter  bem  tarnen  aieppo»,  2Roful« 
unb  Sripoli- ©alldpfel  über  ©mnrna,  unb  bie  aud  Oftinbien  ju  unt 
gebrachten,  werben  am  meiflen  gefchdjjt. 

SÖeim  (Sinfammeln  ber  ©aUdpfel  wirb  vorzüglich  barauf  gefe^en, 
bog  fte  nicht  von  i^ren  föewo^nern  burcr) löchert  ftnb,  weßhalb  man  bie 
(Srnte  öftere  unb  ju  verriebenen  Seiten  vornimmt,  um  wo  mdglt^ 
fte  einjufammeln  e$e  bad  Snfeft  3eit  gewinnt  au*&ufrie$en ;  benno<$ 
fann  ed  nicht  verr)inbert  werben,  baß  viele  ©alldpfel  vor,  fo  wie  nad> 
ber  (Ernte  burchtochert  werben.  SGBerben  bie  ©aUdpfel  abgenommen 
unb  getrocfnet,  e£e  bad  geflügelte  Snfeft  feine  93ollenbung  erreicht ,  fo 
flnbet  man  folcM  beim  3*rfcr)ueiben  in  ber  üttitte  berfelben  in  einer 
fleinen  3eUe  audgetrocfnet. 

Ungefrochene  gute  ©aUdpfel  |lnb  fchwer,  bicr)t,  ftaojlig  unb  (in* 
fen  fct)neU  im  SBaffer  51t  &oben ;  fte  befreit  eine  fdjmufcig  oliven,  aucr) 
fchwarjgrünlicr)  unb  blaugrünliche  garbe.  Durchzogene  viel  geringere 
ftnb  leicht,  fc^wammtg,  glatt  unb  von  einer  blaßgelblich  grauen,  rotfc 
lichgrauen  garbe,  aucr)  meifl  großer  alö  bie  vorigen,  unb  werben 
weiße  ©alldpfel  (Galle  blanche)  genannt. 

Die  ©aUdpfel  au*  3fhien,  Dalmatien  unb  Stalien  ftnb  meifl 
fleinrunjlig,  bräunlich  von  garbe  unb  geringer  afd  2tfepporoa<ire. 
Unfere  beutfdjen  ©aUdpfel  ftnb  gewöhnlich  großer  ald  bie  (evantifa)en, 
gelbgrau  von  garbe,  mit  einer  weißen  glatten  Oberfläche  unb 
einem  wetßgelben  Sern  ober  SWarf  verfemen ,  allein  noch  geringer  «W 
bie  iflprifer)en  unb  italiettifcr)en. 

Die  chinefifcr)en  ©alldpfel,  auf  welche  man  erfl  fürtet 
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aufmerffam  geworben ,  werben  in  tyina  $um  ©chwarjfdrben  oerwen* 
bei.  @ie  taugen  oiel  weniger  |iitn  ©erben  a(*  bie  onbern  Korten,  weil 
frer  ©erbfroff  unb  bie  ©aünäfdure  in  i^nen  beinahe  gan$  frei  wn  (Sjr* 
traftiofloff  $u  fein  fcheint,  bat)er  ©erbjloff  unb  ©atludfdure  auch  am 
Ieichteflen  unb  reinflen  baraud  gefdjieben  werben  fann.  £c3ranbe, 
ein  (Sngtdnber,  gibt  und  über  Die  chinefifchen  ©aüdpfel  folgenben  2faf» 
fd^fuß :  @ie  fommen  von  ber  ©räfje  eined  gewöhnlichen  ©alldpfelö  bid 
ju  ber  einer  SSBallnuf  uor,  t)aben  eine  7,c  Boll  bicfe,  glatte,  graue, 
rot$(i$e,  ^erbrec^Iic^e  SRinbe,  be(ij>en  im  3nnern  ein  brauned  SDtorf,  in 
bem  man  3nfeften  bemerfen  fann ,  unb  fcheinen  al6  93(afen  auf  ben 
jungen  3weigen  ber  JBdume  $u  entjleben.  ©er  ©efchmacf  ifl  ftrenger 
unb  reiner  jufammenjiehenb,  ald  ber  irgenb  eined  anbern  gerbfloff« 
faltigen  Äörperd,  fie  ftnb  gehaltreicher  unb  geben  mit  (Sifenfa^en  beim 
Sdrben  eine  reinere  unb  tiefere  fchwarje  garbe ,  auch  bienen  fte  »or* 
juglich  jur  fchwarjen  fctnte,  weil  fte  burch  ben  Langel  an  (grtraftio- 
jtoff  in  bie  £)auer  nicht  fo  (eicht  fa)immelt 

3m£anbel  unterfcheibet  man  br  et  Korten  von  ©aOdpfeln :  $ri= 
maforte  (inb  bie  fchwarjen  2lleppo*@aUdpfel,  ®econbaforte  bie  weisen, 
welche  oiel  geringer  finb,  unb  bie  britte  ®orte  bilben  ein  ©emifch 
oon  beildupg  gleichen  Steifen  fchwarjer  unb  weif  er  SBaare. 

SHach  £aon  be^en  500  $$eite  ber  oejlen  2Heppo-©alIdpfel 
aue  130  $t)eilen  ©erbjtoff,  31  teilen  ©alluefdure,  12  Steilen 
©ummi  unb  einer  ®ubftan$  ,  bie  burch  2lbbampfen  unauflöslich  wirb, 
au*  12  feilen  fähiger  SWaterie,  welche  größtenteils  au*  fojlenfau* 
rem  Äalf  befielt,  unb  aue  oiel  £oljfafer. 

Sie  ©alldpfel  enthalten  außer  ©erbfloff  unb  ©aOuefdure  auch 
einen  gelben  fallen  garbjlojf.  @ie  geben  mit  faurem  chromfaurem 
Äali  ein  matte*  aber  achte*  brdunliche*  ©elb. 

(Sin  2(bfub  von  1  $&eil  ©alldpfel  in  10  feilen  Sßßajfer  riecht 
nach  ©aHdpfeln,  fchmecft  bittet,  jafammenjie^enb  unb  jeigt  nach 
(S^eoreul  folgenbe*  «Gewalten  ju  ben  SKeagentten: 

(Sauren  bringen  barin  einen  Iftteberfchlag  £eroor; 

3lfalien  bewirfen  ba*felbe,  ber  SRieberfchlag  löjl  fich  wieber  auf, 
wenn  baö  gdllungdmittel  im  Überfluß  angewenbet  wirb ; 

Äalf  fdrbt  t$n  braun; 

2ttaun  bewirft  einen  gelblichgrauen  Slieberfchlag ; 
(Stfenojrpbulfalse  bilben  in  fcerttyrung  mit  ber  Cuft  einen  Mie* 
berfchlag ; 


Digitized  by  Google 


362 


(Eifeno;r»bfalje  einen  buafelblauen  9lieberfcf)lag; 
9)?anganfalje  machen  i£n  bunfler,o£ne  einen  Wieberfchlag  ja  btlben ; 
3innorobuI*  unb  3innojrpbfaI$e  bilben  einen  ifabellgelben  9fae* 
berfölag ; 

SJleifalje  einen  f<hmu$igweißen  SHieberfchlag; 
&upferfat&e  einen  chocolabenbraunen  fftteberfchlag ; 
Ouecfftlberoxpbul  unb  £tuecffüberojr»bfalje  bewirten  einen  gelben 
«Wieberfchlag. 

2>er  ©allapfelbefoft  reagirt  fauer  unb  bilbet  nocr)  mit  ben  nac$- 
folgenben  «D?etaUauflöfungen  lieber fd)la*ge,  ald: 
mit  @pie$glanj  einen  weißen; 


» 

pomeranjenfarbenen : 

V 

Äobalt 

gelblichweifien ; 

» 

Uran 

V 

chocolabbraunen ; 

Siran 

bräunlicheren ; 

gerium 

gelblichen ; 

V 

$eü*ur 

V 

gelben ; 

y 

Sftolnbban 

» 

braunen ; 

<£$rom 

braunen ; 

» 

(Eolumbium 

» 

pomeranjenfarbenen ; 

ttifet 

grauen ; 

» 

Oamium 

» 

purpurfarbigen  inö  bläuliche  ftd?  neigenb; 

©über 

gelbbraun ; 

» 

Platin 

bunfelgriinen  SRieberfchlag ; 

»   Hrfenif  oerdnbert  ben  2>efoft  wenig, 
außer  bem  häufigen  (gebrauch  ber  ©aUdpfel  in  ber  girieret 
bieten  biefelben  befannter  SBeife  auch  bad  oorjuglichfle  eigene  jur  <gr- 
jeugung  ber  f  ch  w  a  r  5  e  n  @  ch  r  e  i  b  t  i  n  t  e  bar. 

?(nwenbung  ber  ©alläpfel  in  ber  gdrbefunfl. 

SQBichtig  ifl  bie  «Rolle,  welche  bie  ©aHäpfel  in  ber  $ürfif<hrot$- 
fdrberei  $um  ©aUiren  ber  baumwollenen  @toffe  einnehmen,  ©ie  wer 
ben  auch  $u  fd)war$en,  grauen  unb  einer  jahlreichen  ©allerie  *D?obe 
färben  oerwenbet,  unb  ffnben  fowo£l  in  ber  Schafwollen*,  ald  in  ber 
Reiben-  ,  baumwollen-  unb  Seinenfärberei  häufige  ttnwenbung.  bei 
bem  (Gebrauche  in  ber  2)rucf--  unb  gärbefunft  werben  bie  ©aHapfel 
balbganj,  balb  in  gröblich  geflogener  gorm  mit  $Baffer  abgelocht. 
S0?an  pflegt  fte  gewöhnlich  breimal  mit  SBaffer  aufyuiiejen,  unb 
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für  concentrirte  fcrityen  bann  fo  weit  ein jnbampfen ,  baß  man  £e< 
foffe  in  ber  3eugbrucferei  von  6,  8,  10/  12  bi*  16  Cotfr  ©aUdpfeC 
auf  1  Sttafj  SGBaffer  fnr  bie  verriebenen  3wecfe  credit.  2>e r  Öalldvfef* 
befoft  beftyt  bte  (Sigenfctyaft,  bur$  (dngered  Aufbewahren  teic&t  $u 
f er)  im  mein,  ba$er  man  i$n  bejfer  fletd  frifcfc  bereitet  verarbeitet. 

3n  ber  ©c&afwollenfdrberei  gebraust  man  bie  ©atldvfel 
$um  Cc&war$fdrben  unb  a(*  3ufa|  $u  anbern  Pigmenten  für  bie  $er« 
flellung  verfc^iebener  grauen  unb  SWobefarben.  2ttaunte  SBoHe  fdrbt 
ftd)  jldrfer  a(d  unvorbereitete.  (56  ift  merf würbig/  baß  bie  Jarbe, 
welche  ©aOdpfel  unb  2llaun  ben  Stoffen  erteilen,  in  ber  i?6{>e  bed 
$one$  fe£r  verfdjieben  ifr,  je  na$bem  bad  Alaunen  vor  ober  na$  bem 
©alliren  geföie&t.  ©allirt  man  bie  0toffe  juerfl,  fo  färben  jte  flefr 
bei  bem  Jaunen  viel  weniger ,  M  wenn  jte  juerfl  afaunt  unb  bann 
gadirt  werben. 

SO?it  (Sifen  gebeizte  Stoffe  werben  beim  ©alliren  fcfjivarj  ober 
blduli<$föwar$grau.  £>ie  alaunten  3euge,  welcfce  man  bur$  ein 
(gifenvitrtolbab  nimmt,  fdrben  ftc&  beim  ©alliren  weniger  fc&warj,  al$ 
diejenigen,  welche  nicfct  alaunt  werben. 

3um  @cf)warjfdrben  ber  ®c$afwoüe  unb  ber  SBBoDentud^er  wer* 
ben  bie  ©alldvfel  nie  für  fld^  allein,  fonbern  immer  in  ©efellfdjaft 
mit  (Samöed)e£ols  unb  0umad)  verwenbet.  Sttan  fennt  jwei  ?lrten 
t>e6  ®cr)warjfdrbene,  bie  eine  wo  ®cf>war$  auf  inbigoblauen  ©runb, 
M'e  anbere  wo  ®c$warj  auf  weifen  ©runb  gegeben  wirb.  Die  erfie 
verbient  einen  entfcfciebenen  93or&ug  vorbereiten,  weil  bie  garbe 
mit  blauem  93orgrunb  viel  bauer^after  iß. 

Um  juvor  inbigoblau  gefärbte  SBolle  fo>6n  unb  Dauerhaft  fd)tvar$ 
$u  fdrben,  emvfte&lt  (S^evreul  folgenbe  93er&dltnijfe  ald  bie  bellen: 
auf  100  $funb  ecftafwoUenjeug  200  $funb  <Eamvecr;e&olj,  60  $funb 
@umad>,  2l/j  9>funb  fömar$e  ©alldvfel  unb  20  <Pfunb  (Stfenvitriof. 

werben  brei  geuer  gereicht,  jebed  von  2  ®tunben  Qiefee  93er* 
fahren  £at  (E^evreul  ju  folgenbeu  Betrachtungen  93eran(ajfung  gegeben : 
a)  baß  ein  ©runb  von  reinem  Blau  einem  folgen  von  violettem 

ober  fuvferigem  vorjujiefren  ift ; 
I»)  baß,  wenn  man  bad  fdjwefelfaure  Sifenornbul  burdj  ejfigfauree 

erfefct,  worin  eine  gleite  SSRenge  Sifen  enthalten  ifl,  bad@c$war$ 

bei  berSÖolle  mit  reinem  Blau  fc&öner,  M  badjentge  mit  violett* 

blauem  ©runb  erhalten  wirb,  unb  eben  fo  fcijön,  afä  mit  fc^we* 

felfaurem  (gifen  erfcfyetnt; 
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c)  bag,  trenn  man  ber  mit  ejfigfaurem  <£tfen  fchwarj  gefärbten 
SBolle  ein  jweited  »ab  gibt,  fo  wirb  bad  ©chwarj  ber  rein* 
blauen  SEBoUe  bunter,  ald  bad  ber  oiolettblauen. 

d)  (Srfefct  man  bie  60  $funb  @umach  burch  20  $funb  fcfjwarje 
©alläpfel,  fo  erhält  man  ^temltcr)  ähnliche  SRefulfate.  2>ad  mit 
effigfaurem  (Sifen  bargejtellte  ®chwarj  tfl  in  biefem  Salle  töity 
licher  unb  lebhafter,  ald  bad  mit  fchwefelfaurera  ehielte. 

Um  bie  Solle  o^ne  inbigoblauen  ©runb  fchwarj  ju  färben/  gibt 
£  $  e  o  r  e  u  l  folgen bed  93erfa$ren  an : 

Sttan  jtebet  100  $funb  berfelben  mit  25  $funb  2ilaun  unb 
6  $funb  Seinflein  an,  unb  erteilt  i$r  burch  Sau,  Ärap»  ober  Äa- 
minrufj  einen  ©runb,  nimmt  fie  hierauf  burch  eingab  oon  200$funb 
<£ampeche$olj ,  60  $funb  ®umach  unb  2x/j  qpfunb  ©alläofel;  nach-- 
bem  jte  bann  aud  bem  83abe  genommen  würbe,  fe(>t  man  festerem 
20  $funb  (Sifenoitriol  $u,  worauf  man  ber  Solle  bret  geuer,  jebeö 
oon  2  ®tunben  erteilt.  83ei  21bänberung  biefed  93erfa£rend  machte 
<T£eoreul  folgenbe  Beobachtungen: 

a)  (Srfefct  man  bie  60  $funb  ©umach  burch  40  9>funb  (Gallapfel, 
fo  wirb  baö  ©chwarj  eher  fcr)oner; 

b)  erfefct  man  ben  (Sifenoitriol  burct)  ejfigfaured  (Eifen ,  fo  wirb  baö 
0d)war$  lebhafter ,  weniger  rot£ ,  weniger  grau ; 

c)  erfefct  man  ben  @uma<h  burd)  ©aUäpfet  unb  bad  fchwefelfaure 
(Sifen  burch  ejfigfaured,  fo  wirb  bad  @chwar$  ein  wenig  leb$af* 
ter  unb  fdjoner,  ald  bad  mit  ©alldpfel  o£ne  ®umach  unb  fch»e< 
felfaurem  (Sifen  bargeftellte. 

Med  @cr)war$  ohne  inbigoblauen  ©runb  ifl  niemals  fo  faltbar, 
ald  bad  mit  blauem  ©runb.  (5d  wirb  fpäreflend  nach  fecr)d  Monaten 
einen  bräunlichen  @tich  erhalten ,  wä^renb  bad  anbere  feine  beinert« 
liche  93erdnberung  erlitten  haben  wirb.  Mach  Verlauf  eiued  3a$red 
ober  nach  ^  Monaten  ifl  ber  Unterfcbieb  fe£r  auffallenb. 

Sie  £  f>  ei>  r  e  u  I  bewerft,  üben  bie  fupfernen  ober  zinnernen 
©efdfje  beim  <Scr)war$färben  einigen  Einfluß  aud,  wenn  nach  folgen* 
bem  93erfa£ren  gearbeitet  wirb  :  100  *pfunb  Solle  werben  mit  22  $>funb 
<£ifenoitriol,  8  g>funb  Äuoferoitriol  unb  8  9>funD  Seinftein  gebebt, 
unb  bann  in  einem  aud  200  $funb  (Eampeche$ol$,  5  $funb  ©alldofel 
unb  11  $funb  (Sifenoitriol  bereiteten  93abe  gefärbt.  2>ad  @chwarj 
fallt  in  einem  jinnernen  Äejfel  etwad  rötlicher  aud,  ald  in  einem  fupfer* 
nen.  dnblich  er£4lt  bie  burch  ein  illfali  genommene  Sode  nach  biefem 
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Söerfafrren  ein  me$r  In  d  SRotye  (led^enbed  ®cr>war$,  ald  bie  mit  Älete 
gereinigte,  wenigflenä  bei  flnwenbung  eine*  fupfernen  Äeffclö. 

£ie  ©aüdpfel  nehmen  aud)  für  bie  2>arßeü*ung  ber  t>erfd)icbenen 
grauen  färben  in  ber  ©cfjafwollenfdrberei  eine  nidjt  unbebeutenbe 
SRotte  ein,  bei  welken  man  bie  ^ofyfaure  (Stfenauflofung  »ortfc)eilt)after 
al$  ben  (Sifenoitriol  oerwenben  fann.  3um  ©raufdrben  werben  bie 
gröblich  geflogenen  ©aüdpfel  in  einen  leinenen  ®acf  gebunben ,  gut 
audgefocrjt  unb  ber  £elle  frtfc^  bereitete  Hbfub  für  bad  Sdrben  oerwenbet. 

£em  ©alldpfelbab  fejjt  man  beim  Sdrben  etwad  Kuflöfung  von 
(Sifenoitriol,  befler  aber  nodj  £ol$faure$  (Sifen  ju,  unb  pflegt  gewofcn* 
lieft  bie  licrjtefte  ®cf>attirung  juerfl  ju  fdrben.  Um  immer  bunflere  unb 
bunflere  ftathtn  ju  erhalten ,  barf  man  nur  nad)  unb  naeft  neue  gtfen* 
auflöfung  nifejjen.  3e  me£r  man  Mfub  unb  Sifenauffofung  anwenbet, 
unb  je  me$r  man  bte  ju  fdrbenbe  SBaare  für$ere  ober  längere  3<it  in 
bem  S^rbebabe  erhält,  um  fo  bunffer  erfdjeinen  bie  grauen  S^r^n* 
afcjtufungen.  83eim  ©raufdrben  £at  man  barauf  511  fe$en ,  bag  baö 
»ab  ntc^t  ju  $etß,  fonbem  me$r  lauwarm  ijr. 

Sur  SOfaurengrau,  (Stfen*  unb  @ er; ief erg rau  wirb  ber 
SOBolle  juoor  ein  ftarferer  ober  fcr)wdcr)erer  Mauer  Snbigogrunb  gege-* 
ben,  unb  bann  in  einem  fcr)wad)en  ©aüapfelbabe  mit  3ufa£  oon  £olj« 
faurein  (Sifen  grau  gefärbt.  Die  folgenben  grauen  Rathen  erhalten  fei' 
tien  Hauen  ©runb. 

Sttaudgrau,  welcr>eö  erhalten  wirb,  wenn  bem  f$wacr)en 
©aüapfelbabe  gifenaufföfung,  unb  auf  baö^funb  ju  fdrbenber  Stoffe 
2  bie)  3  0uentcr)en  21(aun  jugefefct  wirb. 

Sil  ig  rau,  wenn  bie  SSBaare  in  einem  gan$  fcr)wacr)en  ©all- 
dpfelbabe  mit  wenig  3ufafc  oon  (Sifenoitriol  nur  fur$e  3eit  im  S<"b' 
babe  erhalten  wirb. 

2lcfcat-  ober  #afel  nußgrau  wirb  erhalten,  wenn  man  bem 
eifen$altigen  ©aUdpfelbabe  ©elbr)ol$  unb  (Sampecr)e£oIjabfub  utgibt ; 
bte  %avbe  wirb  ooafommener,  wenn  man  bie  93  orjtcr)t  $at,  auf  weifen 
©runb  ju  fdrben. 

SÖeim  amerifanifcr)en  ober  gelblichen  ©rau  werben  bie 
3<uge  erf!  in  einem  ©elb^oljbabe  burcr)genommen ,  oon  ba  in  ein 
fcftwacr)eö  ©alldpfelbab,  bem  ettoae)  2lfaun  gereicht,  gebracht,  unb  $11* 
le£t  wieber  in  bem  erflen  $^e,  bem  etwad  Gcifenoirriol  in  (£ampecr)e-- 
t)ol$abfub  aufgelöfl  $ugefe£t  ift,  burcr)genommen. 
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Sein  grau  err)dlt  man,  wenn  bie  graue  Sarbejulefct  in  einem 
leisten  Orfeiflebab  burct)genommen  wirb. 

3n  ber  e  i  b  e  n  f  d  r  b  e  r  e  i  wirb  für  fdjwarje  garbe  fein  blauer 
3nbtgogrunb  gegeben,  weil  biefer  er)er  nact)tr)ei(ig  al$  vortr)eilr)aft  auf 
bie  garbe  wirft.  9tor)e  @eibe  färbt  fter)  letzter  ald  entfd>dlte/  tae 
®cfcwar$  wirb  aber  ntd^e  fo  vollfommen ,  bar)er  man  beim  @cr)warj: 
färben  bie  ®eibe  auf  gewöhnliche  Seife  mit  20  ^rojent  ©et'fe  [itUt, 
gut  auöivafct)en  unb  trocfnen  Idgt. 

Dad  ©erfahren,  welcfted  flugled  im  3«&r*  1776  Wflnnt 
machte,  ®eibe  fct)war$  ju  färben,  ftnbct  r)eut  $u  Sage  öftere*  noa) 
2(nwenbung ,  unb  befielt  in  golgenbem :  (Sd  wirb  ein  93ab  von  ©aH- 
dpfel  unb  Sumact)  ju  gleichen  $r)eilen  bereitet,  bem  eine  bffltmmte 
Spenge  gifenvitriol  unb  ©ummi  jugefe&t  wirb.  3n  biefed  tauetjt  man  bir 
®eibe  bei  einer  Temperatur  von  nict)t  über  40  ©rab  SReaumur,  nimmt 
fie  na  er)  jwei  @tunbeu  r)erau6,  lüftet  unb  troef itet  fie.  £>a$  JÖaowirt 
jefct  buret)  einen  3ufa$  von  Sifenvitriol  verftdrft,  unb  bie  (Einräumung 
ber  @eibe  bei  bemfelben  Sdrmegrab  $wei  ©tunben  ertjalteu ,  berau*- 
genommen,  gelüftet,  getroefnet  unb  zweimal  burct)geflopft.  6«  »irt 
jetit  eine  britte  (£intaucr)ung  vorgenommen,  bie  4  bid  5  ®tunbcn  a* 
bauert,  wornacr)  bie  ®eibe  r)eraudgenommen,  getroefnet,  jweimal  ge- 
flopft  unb  in  einem  Saubabe  burci)genommen  wirb,  um  ir)r  einen  {ar- 
ten fanften  Angriff  ju  geben.  Senn  bem  2ingletVfct)en  53erfabren 
fauree  <£ifen  jtatt  Sifenvitriol  furrogirt  wirb,  err)dlt  man  ein  cid 
fcr)önered  SRefultat,  au  er)  leibet  bie  €eibe  weniger  babitrct)  in  ifrrer 
£>auerr)aftigfeir. 

©ad  93erfar)ren ,  welct)ed  öjanam  augibt,  @eibe  mit  ©aQ 
dpfel  fcr)wari  $u  fdrben ,  ift  folgenbed :  Die  ®eibe  wirb  juerff  mit 
15  9>ro$ent  @eife  entfdjdlt,  aldbann  gut  gewafdjen  unb  für  1  $funt 
berfelben  16  Sott)  ©attdpfel  abgefotten,  in  welche  bie@etbe  24  ©tun* 
ben  lang  eingeweicht  wirb,  wonacr)  man  fie  abtropfen  lagt  unb  fpült. 
(Ed  wirb  jefct  ein  &ab  von  weinjieinfd)wefelfaurem  (Sifen ,  weler)e*  mit 
bem  swanjigfact)en  ©ewiet)t  Sajfer  verfcr)wdct)t  wirb,  r)ergertcr)tet#  &i< 
®etbe  barin  2  @tunben  lang  maceriren  gelajfen,  bann  r)erau3g<nom 
men,  audgewunben  unb  in  einem  fa(l  (tebenben  fet)wad)en  @eifen»a|Ttf 
15  Minuten  lang  gebabet,  r)ernacr)  auegewafcr)en ,  in  ein  »ab  w> 
blaufaurem  Äalt,  welc*)ed  mit  @5al$fdure  angefduert  ifl,  eingelegt, 
von  ba  wieber  gewafct)en  unb  bie  fdmmtltc$en  Operationen  weebfel' 
weife  breimal  wieberr)olt.  Senn  bae  ©ct)war$  einen  Stier)  ine)  S3«> 
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lette  haben  foll,  fo  wirb  julefrt  noct)  ein  S&afferbab,  bera  "/I00  3m* 
moniaf  jugefefct  w(rb,  gegeben,  nachh**  bie  ®eibe  Mop  au$gewunben, 
unb  o$ne  $u  wafctjen  aufgefangen  anb  abgetrocfnet. 

3um  fogenannten  frangöfifchen  @chwar$  auf  entfe^dlre 
@eibe  »irb  auf  ein  $>funb  berfelben  ein  ?(bfub  von  4  Coth  ©addpfel 
bereitet,  in  melden  bie@eibe  bei  60  ©rab  9teaumur2Bdrme  eingelegt, 
unb  fp  lange  barin  Meibt,  bie  ba*  »ab  erfaltet  ifh  2>aö  gdrben  wirb 
mit  faljfaurerSifenauflöfung  vorgenommen,  wobei  baö»ab  nicht  über 
35  ©rab  SKeaumur  warm  fein  barf.  £iefe  Operationen  werben  fünf* 
mal  wechfelweife  wieberholt,  wonach  gewafchen  unb  geköpft,  unb  ju* 
lejjt  in  ein  falted  Seifenbab  6  bi$  8  ©tunben  eingelegt  wirb,  welche* 
2  Coth  Stöarfeiller  @eife  eutydft.  2>tatt  be*  ®eifenbabe*  fann  au* 
ein  mit  dibottet  abgerührte«  SSBaffer  bienen,  welche«  noch  oor$üglicr)er, 
aber  teurer  ift. 

Sie  fatgfaure  (Sifenaufföfung  für  biefen  3werf  bereitet  man,  in- 
bera  15  q>funb  (Sifenfetle,  7»/,  9>funb  ©aljfdure,  2'/a  ?>funb  SÖBaffer 
gefocht  werben,  btebie©duregan$gefdttigt  ift.  3nber  flaren  glüffigfeit 
werben  1749>funb@ummiunb  fpdfer  l»/4  $funb  Sifenoitriol  aufgelöfl. 

<£  h  e  o  r  e  u  I  beobachtet  beim  @chwar$fdrben  ber  0eibe  ein  93er* 
fahren,  ftatt  bem  (Sifenoitriol  ^oljfaured  (Sifen  ju  oerwenben,  wobei 
bie  ©truftur  ber  @eibe  weniger  leitet,  unb  eine  mehr  Dauerhafte  unb 
gefdttigte  garbe  erhalten  ,  auch  ber  ©ummi  babei  erfpart  wirb, 
eingefahren,  welche*  fefr  ju  empfehlen  ift  unb  in  golgenbem  beftept. 
gür  bie  entfchdlte  unb  getroefnete  @eibe  wirb  ein  mittelmäßig  £eiße6 
fcab  oon  ©alldpfeln  in  Korten  bereitet,  in  welkem  man  bie  »ünbe 
juerf:  Durchlaufen  laßt  unb  gelinbe  brürft,  bamtt  bie  giüffigfeit  gut 
burchbriugt  unb  bie  garbe  gleichförmig  wirb.  3«  bera  faum  (au  er« 
£altenen  »abe  lagt  man  fte  15  bid  18  ©tunben  lang  liegen,  nimmt 
ftc  herauf,  winbet  au$  unb  troefnet  ab.  gür  l  $funb  ®eife  werben 
für  ein  foId)<?$  »ab  4  Coth  ©aUdpfel  oerwenbet. 

$ie  fo  gaHirte  ganj  troefene  @eibe  wirb  nun  in  einem  lauen 
5  ©rab  »aume'  jtarfen  holjfauren  (Sifenbabe  einige  3*«*  lang  for9' 
fdltig  burchgenommen ,  um  bie  garbe  gang  gleichförmig  ju  erhalte«. 
9Ban  erwdrmt  jefet  bad  »ab  etwa*  mehr,  läßt  fte  5  bi6  6  ©tunben 
lang  untergetaucht,  wobei  fie  oon  3eit  $u  3ett  herausgenommen  unb 
gelüftet  wirb.  Mach  Verlauf  biefer  3*it  brüeft  man  fie  au$,  ringt  fte 
am  (Earoilirftocf  au«,  troefnet  fte  an  ber  Cuft,  wenn  ed  bie  Witterung 
guldfjt,  ober  bei  fc^lec^tem  SBetter  in  einem  ijdngeboben. 
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2>ie  e>tite  wirb,  nacfcbem  fie  ganfi  (roden  ift/  ein*  bis  jwimal 
geflopft,  bann  *um  iweiten@anirengeföritten,  welche*  mit  beraSRucf* 
flonb  ber  vorigen  ©aUage,  ber  man  no$  ben  flbfub  »on  3  Cott)  ©all' 
dpfel  auf  1  $fuub  ©eibe  iufe£t,  verrichtet  wirb.  £>arin  laft  man  fte 
wie  ba$  erfle  SD?al  weichen ,  ringt  fte  au£  unb  trocfnet  fte  ab. 

Sfta$bem  ©alliren  folgt  ein  neue*  laue*  83ab  von  4©rab83antw 
jtarfem  $oljfauren  (Sifen,  wobei  wie  beim  erflen  (Stfenbabe  manipnlirt 
wirb.  2>ie  ®eibe  wirb  je£t  auSgewunben,  getrocfnet  unb  jwet»  bie 
breimaf  gut  geflopft. 

£ö  erfolgt  jejjt  bie  britte  ©allirung  in  einem  frifdjen  ©alläpfel' 
babe/  wobei  auf  1  $funb  ©etoe  8  C'ot$  ©alldofel  gerechnet  werben, 
unb  eben  fo  wie  bei  ben  beiben  vorhergegangenen  ©alluebdbern  w 
fahren  wirb. 

£te  @eibe  wirb  von  ba  wieber  in  ein  (joljfauree  C^tfenbab  w 
8  ©rab  &tdrfe  gebracht,  nadj  bemfelben  getrocfnet,  gut  audgewaffyn 
unb  abgetrocfnet. 

Senn  man  ein  fc$wered  &d?warj  färben  wiü,  fo  gibt  man  no<b 
eine  vierte  ©allirung  mit  2  Cot£  ©alläofel  auf  1  $funb  2>eile,  onb 
Idft  barattf  ein  vierte*  Söab  von  3  ©rab  flarfem  fcoljfauren  (Jifen  fol* 
gen,  trocfnet  unb  wdfcfyt  forgfdltig  aua. 

Senn  bie  @eibe  nac$  biefer  ?9?et$obe  fd)tvar$  gefdrbt  iß,  ivirt 
ber  im  ipanbel  fo  gefugte  ©lang  baburdj  gegeben/  baß  man  bie  ®eibe 
eine  Seit  lang  in  einem  föwac$en  lauen  §eifenbabe  erhalt,  bann  gut 
waföen  unb  abtrocknen  Idpt. 

£)urc$  biefea  93erfa£ren  wirb  ni$t  aUein  eine  gefdttigte  unb 
haftbare  fcfywarje  Sarbe  erhalten,  fonbern  ber  @>eibenfloff  leibet  au4 
oiel  weniger,  al$  burcfc  fctywefelfaured  (Sifen  bereitetet  ®ct)warj. 

3n  ber  fcaumwollen«  unb  Cetnenfdrberei  wirb  mitbe» 
©alldvfelabfub  in  93erbinbung  mit  ©umacfc  unb  <£amüec$e$0ljabfu& 
ein  glän  jenber unb  tiefer  Uni»f(bwar$grunb,  bur$  ttad?pe^enbea 
93erfa£ren  erhalten :  üttan  gallirt  bie  baumwollenen  ober  leinenen  0e« 
webe  in  bem  gemifcfyten  2tbfub  bei  einer  SBärme,  baß  man  bie  Jpant 
faum  barin  erleiben  fann  ;  wenn  bie  Saare  gan$  baoon  burc$fcruna,w 
tfl,  fcfcldgt  man  fte  auf  ben  &ing»fa$l,  winbet  aud  unb  trocfnet  bei 
fiterem  SEBetter  in  freier  S?uft,  bei  feuchter  Witterung  im  Jpdngebote«  ab. 

£)ie  trocfene  Sßaare  wirb  jejjt  in  ein  lauea  SBajferbab,  mW** 
mit  $ol$faurem  (Eifen  auf  1  ©rab  gepellt  wirb,  gebracht,  eine  ^albe 
©tunbe  (ang  mantöulirt,  wd§renb  ber  3eit  einigemal  £erauegenMO' 


Digitized  by  Google 


369 

nun,  einige  2»inufeii  gelüftet,  wonach  man  (te  bann  $erau$niramt 
uub  10  bid  12  gottnuten  lang  lüftet  (Sie  wirb  jefct  ofc)ne  abjutrocfnen 
nenerbinge  in  einem  etwae  f*wd*ern  v*>abe  gallirt,  wieber  in  ein 
^ofjfaured  gifenbab,  baö  etwas  fct)wdci)er  ijr,  gebracht,  nnb  ba6$ur*' 
nehmen  in  biefen  beiben  Södtern  no*  einmal  wieberfc)oft.  37a*  &een< 
bigung  tiefer  Operationen  wirb  bie  SBaare  am  gluß  gut  gewaf*en, 
aufgefangen  unb  abgetrocfnet. 

2)ie  na*  biefer  9Wet§obe  föwarjgefdrbte  SBaare  erhalt  ben  $0"*-- 
flen  l'üjrer  unb  ©lanj  erjt  bann,  wenn  man  jte  in  einer  falten Olbeije 
bur*nimmt,  wel*e  für  biefen  3wecf  auf  folgenbe  ®eife  bereitet  wirb : 
ü&an  rut)rt  1  <J>funb  fcaumol  mit  40<J>funb  1  ©rab  jlarfer  ©obalauge 
jur  Ölbeije  an,  unb  wenbet  biefelbe  in  einem  SJer&dltniß  jum  2>ur** 
nehmen  ber  SQBaare  fo  an,  baß  auf  1  $>funb  SBaare  ni*tganj  2  Cott) 
Dl  fommen.  Sfla*  bem  Dien  ringt  man  bie  SEBaare  aue,  trocfnet  fte 
ab,  waf*t  fte  forgfdltig  am  gfug  aua,  twnacf  ein  gan$  oollfommene* 
unb  faltbare«  ®*warj  erhalten  wirb. 

X>ie  ©alldpfel  werben  au*  $um  ©raufdrben  ber  ^baumwollen* 
unb  Leinengarne  oerwenbet.  Um  mauern*,  f*iefer*  "nb  eifern 
9raue  ©arne  $u  färben,  wirb  juoor  ein  me$r  ober  minber  jlarfer 
blauer  3nbigofüpengrunb  gegeben ,  hierauf  bie  ©arne  gallirt  unb  in 
einem  (Eifenoitrior  ober  £ol$fauren  (gifenbabe,  beffen  @tdrfe  man  na* 
Der  oerlangten  ®*attirung  einrichtet,  bie  garbe  entwicfelt. 

2>a$  ©alliren  ift  bei  ben  ©arnen  für  graue  garben  unumgdng* 
nött)ig.  2)ie  (Stdrfe  ber  ©allirung  rietet  fi*  na*  ben  ®d>citti' 
rungen,  welche  man  ju  erhalten  HMjnf*t.  3u  gellen  garben  fonnen 
föon  gebrauste  ©alluebdber  oerwenbet  werben.  97a*  bem  ©allimi 
werben  bie  ©arne  abgetrocfnet  unb  in  einem  falten  SBafferbabe,  in 
welcr>$  man  eine  beftimmte  Spenge  t)olifaured  Sifen  unb  <Earape*e* 
Mjabfub  bringt,  gefärbt.  SBBenn  man  jtatt  ber  ©alldpfel  (Srlenrinbe* 
Wfub  nimmt,  fo  erhalt  mau  ein  jiemlicr)  lebhafte«  ©rau,  wel*e*  in 
£«felnußfarbe  nuancirt. 

^nwenbung  ber  ©alldpfel  in  ber  3*ugbrucf erei. 

3n  bet  Seugbrucferei  werben  bie  ©alldpfel  für  bie  £>arfreUung 
9*flu  $u  fdrbenber  U  n  i  b  6  b  e  n ,  mit  farbigen  Snlet>age*(5inbrucffarben, 
tonn  für  tafelf*wars«X)rucf  färben  unb  mancherlei  grauen  Nuancen  im 
Snnipffarbenbrucf  oerwenbet.  2>ie  beiben  lejtern  tfrten  werben  wir 
i.  24 
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am  angeführten  Orte  bei  ben  2lppItfationa-  unb  Sampffarben  näher 
befprechen. 

Um  uni^afchgrane  936ben  in  »ergebenen  2lb(tufungen  barju- 
(teilen,  pflegt  man  gewöhnlich  bie  baumwollenen  ©ewebe  in  einen 
40  ©rab  warmen  SBajferbabe,  welchem,  je  nachbem  bie  Xbflufang 
heller  ober  bunfler  fein  foll,  weniger  ober  mehr  ©allapfelabfub  £inju.- 
gefegt  wirb.  X>ie  Beuge  werben  in  ber  ftlüftitfrit  10  bis  12  Minuten 
lang  über  ben  Jpafpel  ^in  unb  wieber  gewunben,  bann  auf  ben  SRina,* 
pfähl  gebraut  unb  auSgewunben. 

SWan  richtet  jefct  eine  höljerne  SBanne  mit  £afpel  verfemen  oor, 
in  welker  auf  100  50?ag  falte«  Sßafler  bie  Xuflofung  oon  16  2ot$  bis 
1  $funb  (Sifenoitricl,  ober  1  3)?aß  ^o^faured  Sifen  oon  10  ©rab  83aamt 
©tärfe,  öfters  auch  effigfaureegifenojrpbul  burcft  3erfe^ung  bedSifen- 
oitriolS  inittelfl  3Mci$ucferS  gebracht  werben.  3n  biefem  »abe  wirb 
bie  gatlirte  SBaare  fo  lange  $in*  unb  £ergehafpelt ,  bis  bie  garbe 
gleichförmig  erfcheint,  bann  herausgenommen/  am  glufj  auSgewafchen, 
entwdffert  unb  im  ©chatten  abgetrocfnet.  ©ad  (öerhdltnifj  ber  ©all 
äpfel  jum  ©alliren  für  ein  &tücf  5/4  breiten  60  (£ü"en  langen  (Talico, 
bifferirt  oon  4  bis  12  £ofh  berfelben,  je  nachbem  hellere  ober  bunflere 
afchgraue  2lb(!ufungen  bargeflellt  werben  follen. 

SBenbet  man  beim  ©alliren  gleite  ^etTe  ©aOdpfel  unb^utnaa?- 
ühfub  an,  fo  werben  graue  Nuancen  erhalten,  bie  mehr  ins  £Köt^licr>< 
übergehen. 

Sur  bie  £arftellung  fchöner,  jarten  unb  gleichförmigen  uni- 
afchgrauer  »oben färben  bebiene  ich  wich  beffelben  93erfa$renS, 
welches  bei  bem  gärben  mit  ber  Ouercitronrinbe  unb  bem  @5umach  an- 
gegeben ijt.  3ch  bereite  nämlich  einerfeitS  einen  wdjferigen  ©aHäpfel« 
abfub  von  1  ^fitnb  ©alldpfel  mit  SBajfer  auf  16  90?ag  glüffigf eit  ge- 
pellt; anbererfeitS  eine  (Sifenoitriolauflofung  von  1  $funb(5tfenoitriol 
in  16  Wag  gelö(r. 

Sie  weiggebleichten  baumwollenen  3euge ,  von  welchen  immer 
5  ®tücf  aufgerollt  werben/  grunbire  ich  hinter  einanber  fortlaufen* 
auf  ber  Älojjmafchtne  mittelfl  zweimaligen  durchlaufend ,  wobei  baS 
erpe  SWal  weniger/  baS  anbere99?al  jlarfe  ^rejfion  gegeben  wirb/  mit 
einer  70  bis  75  ©rab  SKeaumur  Reißen  glüjfigfeit  auS  1  9tta§  M 
©alläpfelabfubeS  mit  6  SWag  ^Baffer,  unb  laffe  bie  fo  gaOirte  SBaare 
abtrotfnen.  SBdhrenb  beS  ÄlofcenS  wirb  oon3eit  *u  3eit  immer  fo  oiet 
fnfche  heiße  glüjfigfeif  $ugefefct,  als  burch  ben  SBaumwo!Ien$eug  ent* 
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Sogen  würbe.  Sflacfc  btefer  Operation  wirb  jur  (Entwicklung  ber  garbe 
gefcfyritten,  welc^ed  93erfa^ren  barin  bejhft,  baß  in  ben  garbtrog  bie 
falte  tfuflofung  oon  1  £f  eil  ber  angegebenen  (Sifenvitriolaufläfung  mit 
7  Reifen  SBajfer  oerbunnt,  gebracht  werben/  unb  bie  gaOirte  £Baare 
anf  bie  eben  betriebene  Seife  jweimal  geflößt,  aufgefangen  unb 
abgetrocknet  wirb. 

Sur  ben  farbigen  (gnteoagebruck  wirb  bie  fo  gefärbte  Sßaare  um 
mittelbar  oerwenbet,  unb  erfl  nacfo  bem  Sinbruck  ber  bunten  garben 
gewäjfert.  gur  Unigrau  anberer  gabrifate  hingegen,  nacfcbem  bie 
SÖaare  oollfommen  gefdrbt  ift ,  gewaffert. 

3)urc$  biefen  SEBeg  lajfen  flcl>  au$  oielfdltig  anbere  graue  gar* 
benabtfufungen  barfleOen,  wenn  beim  ©alliren  bem  ©aUdpfelbabe 
oerfdltnißmdßig  @umacf>,  Änoppern,  Ouercitronrinbenabfube  juge- 
fe£t  werben.  SÖeifpielweife  erhalt  man  ein  fefr  $arted  ©über* 
grau,  wenn  bad  ©alliren  mit  einer  glujfigfeit  au£  2  90?aß  ©aliud« 
brüfe  unb  1  90?aß  Ouercitronabfub  von  1  ^>funb  SKinbe  unb  18  9J?aß 
Sßaflcr  oorgenommen  wirb. 

3n  ber  Sfcaum wollen  Scugbruckerei  bebient  man  jtc$  ber  ©all-* 
dpfel  audj  5ur2)arf!ellung  uni--fd>war$gefdrbter  fcoben,  welche 
bie  (gigenföaft  befifcen,  ftcf>  leicht  weiß  unb  farbig  djjen  &u  lajfen,  wo* 
burcty  man  in  ben  @>tanb  gefejjt  wirb,  illuminirte  &ruckfabrikate  in 
fdjwar-.em  ©runb  auf  eine  leichte  ?(rt  barjujleOen.  2)ie  wetßgebleic^ten 
baumwollenen  ©ewebe  werben  für  biefen  83ef  uf  mit  einem  ©alldpfet- 
abfube  oon  10  Cotf  ©aüdpfel  in  4  $funb  SQBajfer  jweimal  nac$  ein* 
anber  geflößt,  bann  abgetrocknet  uub  mit  nadS>jtefenber(Eifenauflofung 
imprägnirt : 

3n  10  SJWaß  gifenbrufe  5  ©rab  $aume  (bie  9ttaß  ju  4$>funb 
SBajferinfalt)  werben 
20  2otf  frpilallifirted  effigfaureö  Äupfer  geldjl.  2>ie  föwarj- 
gefärbte  SGBaare  wirb  jum  tiefern  Anfallen  ber  garbe 
einige  $agc  lang  aufgefangen,  bann  gewaffert  unb 
abgetrocknet,  wonadE)  bie  Äjjreferoen  mit  Binnc^toriir 
entwickelt,  gebrückt  werben. 
$03  e  i  ß 4  £  e. 
4  $funb  SßBaffer  mit 
20  Cotf  ©tdrfe  oerfoty,  bann 
8  Cotf  Oralfdure  unb 
2  $funb  3innfa($  finjugebractyt. 

24  * 
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16     q>funb  Wautylfirtyt  1  ©rab  »aume  unb 
4        »     Sßßaffer  werben  mit 
3       »     ®idrfe  »erfocht,  mit 
7       v     3titnfalj  anb 
lVi     »*     ©aljfdure  gefchdrft. 
2>ie  rotten,  gelben,  grünen,  orange  unb  blauen 
Äfcreferoen  finb  biefelben,  beren  man  fich  für  bunfelbraune  Mangan- 
bäben  bebten  t. 

Sflach  bem  (Einbrucf  bertffcreferoen  wirb  bie  Sßßaare  einige  ©tun- 
ben  in  einem  feuchten  Cofal  aufgefangen,  unb  attbann  auf  gewöhn« 
Itd^e  SBeife  gewdffert. 

SKobiquet*  ©alldpfelr ot$. 

3"terejfant  iß  bie  (Srfcfyeinung ,  baß,  wenn  10  ©ewicht6t$ei(e 
©alludfdure  mit  50  ©ewichtdf$eilen  concentrirter  &chwefelfdure  ge< 
raifcht,  unb  baö  ©emifcb,  welche«  balb  bie  (Sonftflenj  eine*  biinnen 
SJreieö  annimmt  in  einem  Äolben  Anfang«  fe$r  gelinbe  unb  fortwdf» 
renb  oorfichtig  er$i&t  wirb,  bie glüffigfeit  eine  fa£le,  bann  eine  rofen- 
rot£e  garbe  annimmt,  unb  von  leererer  burch  ade  Nuancen  bi$  jura 
bunfeln  (£arminrot£  übergebt ,  inbem  fte  fiebrig  wirb.  SEPenn  man  fie 
hierauf,  nachbem  i$re  Temperatur  auf  1 12  ©rab(E.  gefh'egen  ifl,  erf alten 
laßt,  unb  bann  aUma&lig  mit  f altem  SfiBajfer  oerbünnt,  fo  entfielt 
ein  reichlicher,  fdjön  braunroter,  $um  fyeil  flotfiger,  $um  tyiil 
förniger  unb  frnjlallinifcher  Sflieberfcblag.  9)?it  SBaffer  gut  auSgefiigt, 
£dlt  biefer  rott)e  Äorper  feine  ©cfywefelfdnre  me$r  jurücf ,  unb  man 
befommt  baoon  immer  bie  JpdTffe  ber  angewendeten  ©aHuöfäure. 

©iefe  rot$e  ^ubftanj  liefert  beim  gdrben  fo  ziemlich  biefelben 
Nuancen  wie  ber  Ärapp,  nur  ftnb  fie  nicht  fo  lebhaft;  bte (Sifenbet^en 
oon  oerfcfjiebenen  ©raben  geben  ndmlid)  alle  €>chattirungen  von  £ell» 
violett  bie)  jiim  Dunfelfchwarj,  unb  bie  $t)onerbe<ä3eiien  alle  SRuancen 
oon  !Rot£ ;  biefe  garben  wiberftetjen  auch  fochenber  @eifenauflöfung 
gut,  ftnb  jeboch  nur  in  wiffenfchaftlicher  ipinficht  intereffant,  o&ne  je 
practifche  Dfufcanwenbung  in  ber  gdrbefunjt  $u  ftnben. 

«flach  Ceufauf  wirb  auch  ein  fchoner  rofenrotfcer  Sttieberfälag 
erhalten,  wenn  ©alldpfel  mit  d&enber  Äalilauge  abgefotten  unb  bie 
erhaltene  neutrale  gluffigfeit,  bie  weber  auf  ?afmu*  noch  (Eurcrnna» 
papier  mefr  reagirt,  mit  effigfaurera  ^leiorpb  ober  falgfaurem  3inn» 
orobul  o£ne  Zutritt  ber  Cuft  jufammengebracht  wirb. 
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SSic  Snoppern  unb  btt  £ttowettt><$?traft. 

2>'u  Änoppern,  Hferboppen,  <£  cf  er  boppen  ,  aud) 
Valonea,  Valoniae,  franjöftfd)  Galle  ä  lepine  genannt,  ftnb 
braune  mifjgebilbete  Äelche  unb  grumte,  bie  ald  Sludwüchfe  bed  (Ei- 
chenbaumed  gleich  ben  ©alldpfefn  burdfj  ben  ®tid)  ber  ©allwefpe  (Cy- 
nips  quercus)  entfielen ,  nur  mit  bem  Unterfchiebe,  bafj  fte  ftcr)  nicht 
auf  ben  fclattftielen,  fonbern  in  ben  noch  jungen  (Sicheln  bilben,  mit 
welken  fie  ba£er  immer  jufammen^dngeu.  @ie  ftnb  (Srieugniffe  aller 
Sichenarten,  ingbefonoere  aber  ber  Pommer-  unb  SCBinteretc^e,  bunfel* 
braun  von  garbe,  ftachelig  oierecfige  ©ebilbe,  in  benen  bie  puppen 
unb  gier  ber  ©allwefpe  eingefchlojfen  ftnb.  SBie  bei  Den  ©alldpfefn 
$ängt  auch  bie  ©ute  ber  Änoppern  baoon  ab,  baß  bie  Snfefcen  ntc^t 
auegefrochen,  fonbern  in  benfelben  abgeworben  oor^anben  ftnb.  Änop* 
pern,  auö  welken  bie  Snfeften  auögefrochen  ftnb,  ftnb  otel  leichter 
unb  beft$en  einen  geringen  SEBertJ. 

Sföan  ftnbet  bie  änoppem  in  allen  Cdnbern,  befonberö  aber  in 
Ungarn,  ©laoonien,  Kroatien,  ^teiermarf,  Ärain,  Dalmatien,  9ffa> 
ren,  DJatolten  unb  ber  Ceoante;  aucr)  in  ben  füblid&en  9>ro»in$en  ber 
beutfcheii  (Srbldnber  beö  oflerreichifchen  Äaiferjlaated  werben  fte  ald 
£anbel£probuft  eingefamraelt. 

3n  ben  europdifchen  gichenwdlbern  werben  bie  änoppern  mei» 
ften*  im  Sttonate  2lugufl  eingefammelt.  0te  er£6$en  ben  Ertrag  ber 
£i<henmalbungen  in  günfligen  Sauren  um  nicht  unbeträchtliche  @um« 
men,  unb  bilben  einen  bebeutenben  £anbel$artifel,  befonberd  in  Un» 
garn,  welche*  jährlich  alfein  gegen  200,000  <preßburger  Sftejjen  bem 
ättflanbe  uberliefert.  Der  Söafonper  SßBalb  liefert  nach  ».  Äeeg 
bie  raetflen.  Huf  ben  furfilich  <Sßter$a$9'fchen  Jperrföaften  wirb  ber 
jährliche  (Srtrag  in  guten  3«hren  allein  auf  mehrere  Saufenb  Äübet, 
ben  Äubel  ju  2  9>reßburger  9We£en,  angefdjfagen.  3n  ©faoonien,  wo 
große  Sichenwdlber  oorfommen,  werben  fte  in  folcher  Wenge  gewon* 
uen,  baß  bei  erlaubter  2luefu$r  jährlich  über  100,000  ©ulbenbafur  in'd 
?anb  gejogen  werben.  $efij,  Dbenburgunb  günffirchen  ftnb  bie  ^aupt« 
pldfce  be$  ungarifc^en  &noppernj>anbel$.  Der  ijanbel  bamit  befinbet 
ftch  meifhn$  tn  griechifchen  unb  jubtfehen  Rauben.  Die  greife  ftnb  je 
nach  geringer  ober  ergiebiger  (Ernte  fejr  bifferirenb.  3n  guten  frucfjt* 
baren  3«$«n  ftnb  fte  fe£r  wohlfeil,  bagegen  erreicheu  fie  in  naffen 
gefahren  oft  einen  enorm  $o}tn  $reie ,  wie  biefe*  in  ben  3«$w» 
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1813  unb  1814  ber  gaU  war,  wo  ber  Äübel  gute  ©aar*  btö  *u  20 
©ulben  (Sono.^ürtje  bejaht  würbe. 

Die  orientalifcfcen  Änoppern,  welche  über  Semfin,  Srteft,  93e> 
nebig,  2fncona  unb  Cioorno  ju  und  fommen,  unb  in  9?atotten,  ben 
Snfeln  Samod,  (Enpern  k.  eingefammelt  »erben,  flammen  von  ber 
3te<jenbarteicf}e  (Qaercus  aegylops),  welche  oon  ben  ©riechen  Valo- 
nida ,  bie  grüßte  felbjt  aber  Valani  genannt  werben.  Sie  btlben 
bie  Äelctye  ber  (Sicheln,  befifcen  oftmalö  bte  ©räfje  eine«  mtttelntö- 
jjigen  tfpfefS  unb  ftnb  mit  fdjarfen  Sdjuppen  verfemen.  Die  (Eichel  U* 
finbet  ftcfy  ganj  im  Äelefye,  beffen  SKanb  mit  per  (Sicfjel  von  gleite 
J?ö$e  ijr,  unb  nur  fo  viel  Öffnung  $at,  bafi  fte,  wenn  fte  i£re  Steife 
erwarten  $at,  $erau6faHeu  fann.  Die  unter  bem  türfifdjen  Sttaraen 
Bazgendye  oorfommenben  werben  am  meiflen  gefebdfet. 

Der  Jpanbel  mit  orienfalifdjen  Änoppern  beftnbet  ftd)  gleichfalls 
in  ben  ijdnben  griedjifcfjer  unb  jübifd^er  ipanbele^dufer.  3«  &*n  3<*$- 
ren  1773 — 1776  gingen  im  DurcbfcfyniM*  jdfcrlid)  naefy  Deutfdjlano 
oon  Smnrna  aud  über  Cioorno  4500  Äantar,  über  93enebtg  1200 
Äantar,  unb  über  Hncona  4200  Äantar,  oon  welken  jur  Damaligen 
3eit  ber  Äantar  mit  3  g>iafter  bejaht  würbe. 

Die  wirffamen  *Beftanbt$eile  ber  Änoppern  befreien  in  ©erbftoff, 
©alludfdure  unb  fafclfdrbenbem  ^flanjenfloff.  Sie  ftnb  reicher  an  ©er&* 
floff  ald  bte  (gictyenrinbe,  unb  in  biefer  83e$ie£ung  ben  ©alldpfeln  gleich 
ftebenb,  bagegen  enthalten  fte  weniger  ©allu6fdure  al$  bte  ©aUdpfef, 
unb  f^einen  in  biefer  £infid>t  bie  Witte  jwif*en  ©aUdpfel  unb  93afc 
la$  $u  Ralfen. 

Vermöge  ijrea  reichhaltigen  ©erbfloffed  bieten  bie  Änoppern 
eined  ber  beflen  ©erbmaterialien  jur  Bereitung  beö  lohgaren  So£l»  unft 
ga^lleberd  bar ,  bem  fie  jugleicfc  eine  fcfcöne  braune  garbe  erteilen. 

3«  Ungarn  unb  in  mehreren  fübbeutfc&en  Staaten,  3Hprten  unb 
ber  Combarbie  werben  fte  oon  ben  9tot£gerbern  fafl  aitdfd)lieglic$  (um 
©erben  oerwenbet. 

Sur  ben  3wecf  in  ber  Cebergerberei  unb  $um  Sdrben  werben  bie 
Änoppern  in  Wüllen  jum  groben  <}>uloer  ganj  wie  Co£e  gemäßen. 

53erwenbung  ber  änoppern  in  ber  gdrbefunft 

3n  ber  garbe  funfl  werben  bie  Änoppern  mit  Sfltifcen  &um 
Scbwarjfdrben  ber  Seibe,  bann  jum  Scbwarj*  unb  ©raufdrben  baum- 
wollener unb  leinener  Stoffe  in  93erbinbung  mit  Stfenbafen  oerwenbet. 
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r  3n  ber  Reiben fdrberet  »erben  mit  Änoppew  ober  Änop-- 
pern«€jrtraft  bad  genannte  90?aifdnber,  Hamburger  unb  (Slberfelber 
£$war$  mit  großer  ©ewic$t0$una$me  ber  @eibe  gefdrbt. 

gür  #?at{dnber©cf;war$  wirb  entfcfcdlte  @eibe  genommen. 
£>ie  erfle  Operation  für  l  $>funb  ®eibe  befielt  in  bem  (ginlegen  eined 
Bbfubee  in  weitem  SSSafier  von  2—3  9>funb  ßnoppern  bei  60  ©rab 
«Heaumur  £Bdrme,  in  welkem  man  fte  fo  fange  liegen  läfjt,  bi$  ba6 
Ciquibura  ganj  erfaltet  tfi.  3*  concentrirter  ber  Änoppernabfub  ijt,  um 
fo  me&r  nimmt  bie  ®eibe  baoon  auf/  unb  um  fo  fernerer  wirb  fte. 
2>aö  Sdrben  wirb  mit  ejfigfaurem  (Sifen  anfange  £aubwarm ,  fpdter 
Reißer  vorgenommen,  unb  Die  beiben  Operationen  im  ©anjen  in 
benfelben  labern  wec&felweife  5  9ttal  wieber^olt,  wonactj  gewann, 
geflopft  unb  bie  gefärbte  @eibe  6  —  8  ©tunben  lang  in  eine  falte 
©eifenaüflofung  oon  2  £ot$  OTarfeiller  @eife  eingelegt  wirb,  ober 
wie  beim  fran$öftf4en  ®$war$  bie  lefcte  Vorrichtung  burcfc  mit  (5i* 
Mttt  abgerührte*  £Baj]er  gegeben. 

£>a$  Hamburger  ®<t)war$,  wo  bie  @eibe  burcft  bad  gdr* 
ben  eine  ©ewi$td$una$me  oon  50  9>rocent  erlangt,  erforbert  ju  feiner 
2>arftellung :  Einlegen  ber  ®eibe  bei  45  ©rab  SReaumur  SBdrrae  in  einen 
3bfub  von  3  $funb  Änoppern  ober  1  $>funb  &noppern*(Sjrtraft  für  1 
$funb  ^eibe  bid  jum  gdnjlicben  (Srfaiten,  ?(udbre£en,  bann  tad  33ab 
auf  55  —  60  ©rab  9teaumur  ju  erwärmen,  bie  ©eibe  einjufegen,  bid 
(um  (Srfalten  barin  liegen  gelajfen,  afdbann  in  reinem  SBBaffer  gut 
wafcben  unb  in'd  £eifje  (Sifenvitriolbab  gebracht,  5  9)?a(  burc&gejogen, 
in  ein  £u$  eingetragen,  wieber  in  bad  gifenbab  gebraut,  $ernacr) 
gewaföen,  in  einem  fodjjenben  SQBaflerbabe,  in  welchem  2  Cot£  Sifd)- 
lerleim  gelflft  ftnb,  paffirt,  auagerungen  unb  im  ®$atten  abgetrocfuet. 
3nm  gdrben  fann  man  anjratt  ßifenvitriof  £ol$faured  (Sifen  uerwen« 
ben,  woburcf)  bie  ©eibe  weniger  leibet  unb  einen  weigern  ©riff  erjdft. 

£ad  (Slberfelber  ©cfjwarj,  wo  bie  @eibe  100  $rocent 
©ewicjtaoerme^rung  annimmt,  wirb  auf  fofgenbe  Hxt  bargejtetlt:  £ie 
£eibe  wirb  im  ©ewicfjte  von  1  $funb  in  einen  #bfub  von  6  $>funb 
Änoppern  ober  2  $funb  ^noppern  (Ejrtraft,  breimal  gallirt,  bad  erfte 
9Wal  bei  05,  bad  (weite  SRat  bei  45  unb  bad  britte  ^7a(  bei  60  ©rab 
^caumur  Sfcdrme.  3n  bem  testen  »abe  (aßt  man  fte  nacfj  bem  (Srfal* 
ten  mejre-re  £age  fang  liegen.  Sflacr;  bem  Änoppernbabe  wirb  bie®eiU 
butd)  <tW4ö  SBajfer  gebogen  unb  bad  jurücfbleibenbe  SBaffer  wieber 
ium  Änoppernbabe  gebracht  ©efdrbt  wirb  in  einem  Reifen  Q^ifenot' 
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triolbabe,  »ef($e$  mit  fo^lenfanrem  Patron  verfemt  wirb,  intern  3 
bid  4  2ftal  herumgezogen  wirb.  3?a<&  bem  gdrben  wirb  g(eid>  gut 
gewaföen,  audgerungen  ,  unb  um  bie  0eibe  griffig  ju  machen,  in 
ein  mäßig  warmcd  @eifrnbab  oon  4  £ot$  @eife  unb  4  (?ot£  35aum< 
61  eingelegt,  ©ton  fann  $um  Sdrben  jlatt  (Sifenoitriol  aucfc  £o^fau 
red  (gtfen  oerwenben,  wobunfc  bie  @eibe  weniger  angegriffen  unb 
fprobe  wirb. 

3n  ber  SöaumwoMen*  unb  Ceinenf är berei  wrmenbet 
man  bie  Änoppern  &nm  Sdrben  ber  f$mar&en,  grauen  unb  mif far- 
bigen ®cf)attirungen,  unb  in  SOerbinbung  mit  anbern  ^flanjenpüj 
menten  jur  iperoorbringung  mannigfaltiger  garbrnabfhifungen ,  n?c 
bei  man  ftc^  berfelben  JÖeijen  unb  v)3erfa$rung$arten  wie  bei  bera  gdr- 
ben mit  ©alldpfeln  bebient.  Sie  grauen  unb  miffarbigen  Xönt  (eig- 
nen ß<$  burd)  einen  großem  ©rab  ber  $eftdnbigfeit  vor  ben  mir  @att* 
dpfeln  bargefleOten  aud  unb  reiben  jid>  in  biefer  &ejie$ung  benen  mit 
©umacf)  erzeugten  au. 

3um  Sdrben  werben  bie  Änoppern  gröblich  geflogen ,  in  SBajfer 
audgefocfyt  unb  ber  2lbfub  mog(icf)  balb  oerarbeitet,  weif  er  in  bie  2)auer 
befonberd  in  warmer  3a$red$eit  leidjt  fc&immelt. 

3n  ber  3eugbrucferei  £abe  id)  bie  Änoppern  f<$on  na$e  an 
40  3a^re  mit  9iu£en  $um  gdrben  gan$  unb  fcalbgebleidjter  Kattune  oer 
wenbet.  Sßenn  JöaumwoOengewebe  mit  5  ©rab  $aume  frarfer  effig-- 
faurer  (Sifenauflofung  imprdgnirt,  bann  mit  weif  er  Äfcenleoag* 
gebrueft  unb  im  Änoppernbabe  gefdrbt  werben,  erhalt  man  bunffe* 
@rau  in'S  ®<fywar$e  übergebenb.  ©e&t  man  bem  gdrbebabe  (Sampele 
£ol$abfub  &u,  fo  erfcfceint  bie  garbe  tiefer  unb  fcf>warj.  &uercitronab< 
fub  bem  Änoppernbabe  &ugefe£t,  bringt  eine  otioenfebwarje  garbe  £er 
oor.  93erfc$wd($te  (Eifenbetjen  im  änoppernabfube  gefärbt,  bem  oer^dft- 
nifjradfiig  (Eampr rfje  £oI$abfub  jugefefct  wirb,  (teilen  föone  jiemlid?  baner- 
bafte  afd)'  unb  mau6graue  garbenabffufungen  bar.  Älo&t  man  mit 
SBaffer  oerbünnfem  Reifen  änoppernabfub,  troefnet  bann  ab  unb  ffo^t 
wieber  mit  fe&r  oerfdjwdctyter  (Sifenbafid  falt,  fo  werben  oerfdjiebent 
®d?atttrungen  oon  ©rau  erhalten,  welche  burefy  oer^dltnißma^igen 
3ufafc  anberer  wdfferigen  ^igmentaudjüge  mannigfaltig  abgeftuft  wer- 
ben fonnen.  SWit  effigfaurer  $£onerbe  ald  &aftd  oorbereitet  nehmen 
baumwollen--  unb  Ceinenjloffe  fogenannte  fa^le  garben  an,  bie  aueb 
auf  bem  umgefefrrten  SÖege  bargejlellt  werben  founen,  wenn  juerft  mit 
geifern  Änoppernaufyuge  geHojjt  unb  bann  bie  Operation  mit  ejfig* 
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faurer  fyomtU  wieber$o!t  wirb,  mt  boppelt  cfcromfatrrem  Äalt  unb 
Änoppernabfub  wirb  ein  faltbare*  »raungelb  crpitgt. 

Äiioppern*(?jrtrar,t. 

Mocr)  oiel  uortr)eil$after  af*  bie  Äuappern  erweift  ficr)  ber  Änop. 
perm(£rtraft  in  ber  gdrbefunft,  welker  $uerft  oon  bem  ©roß^anb* 
lung*$aufe  Ä.  SBeif  er*heim  unb  Sornp.  h  SBi™  fabrifrad- 
fig  im  Großen  bargeflellt  würbe,  ba*  int  3a$re  183^  ein  fünfjährige* 
audfdjliefli^e*  9>rioiregium  für  biefe  £r)tnbung  erlieft  unb  barauf  ein 
bebeutenbed  (Stablijfement  in  SBien  felbjt  grunbete.  Sf&efrrere  3«£re 
barnacfc  enrjlanben  bie  Änoppern  •  (Sjrtraftfabrifen  doii  »örer  unb 
9>or$eliu*  unb  9>(tli>p  (Sngel^arb  in  SKegendburg. 

2>er  &eifer*$eim'fcr;e£noppern-<gjrtraft  erföeint  in 
trocfener  ©eftalt  oon  braunfcfjwarjer  gldnjenber  garbe,  bem  2atti* 
fcenfafte  tynüd),  uur  baß  er  fprober,faft  wie  (£olop$onium  ifl.  ®ein 
©efdjmacf  ift  bitter,  £erb  unb  $ufammen$ie$enb.  3n  feiner  Anwer- 
bung für  bie  gdrbefunft  hitttt  er  oor  ben  Änoppern  na<hfle$enbe 
Hoffentlich  wid)t'w  93ort£eile  bar: 

1)  OualifTcirt  fk*>  ber  (Srfraft  in  ber  @t$afirou"en-,  Reiben--,  »aum* 
wollen*  unb  Seinenfdrberei  at*  ein  gute*  garbmaterial  jur  2>ar- 
jcellung  fd^warjer,  grauer  unb  mehrerer  anbem  garbenabfhifun« 
gen,  weldje  bieder  mit  änoppern  erzeugt  würben. 

2)  »ei  ber  93erfcr)ieben$eit  ber0ualitdt  ber  Änoppern,  bie  oft  oon 
fefcli*  oerborben  werben ,  inbem  fie  bed  ©ewidjte*  falber  mit 
SßBaffer  libergoffen  werben,  fann  ber  gdrber  nie  auf  ein  ftdjere* 
SKefultat  rechnen,  eben  fo  wenig  einen  richtigen  (£alcul  ber  @pe* 
fen  jie$en ,  bagegen  bieten  ficf>  tym  beim  Straft  immer  gleiche 
SHefultate  bar. 

3)  Da  ber  Straft  »or  feiner  2lnwenbung  $ur  ooUfommenen  tfuflö* 
fung  nur  fnr$eö  fluffoefcen  in  $Bajfer  bebarf,  fo  erfpart  man 
Vufwanb  an  »rennmaterial  unb3eir,  benn  im  gew6$nli<f>en  Äef- 
fel  über  freiem  geuer  brauet  man  mehrmalige*  fiunbenlanged 
2(ii*focr)en ,  um  ben  fdrbenben  Stoff  au*  ben  Änoppern  ganj 
aufyujier)en.  Und)  wirb  baourd)  immer  fattM  ein  93erluft  an 
wirffamen  Reifen  flatlftnben.  »ei  Änoppern  erf^eint  au«  bie 
garbenbntye,  wegen  be*  anflebenben  ®cf)mu£e*  unb  anberer 
gragmente,  nie  fo  rein  al*  beim  (Srfraft. 

4)  »ei  »enufung  be$  Strafte*  fönnen  bie  alten  »aber  in  oielen 
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gdflen  wieber  $ur  tfufläfung  von  neuen  «Wengen  Srtrafted  ©er* 
wenbet  werben/  wa6  in  6fonomifcr)er  Söejtejung  fe£r  |u  (Bun(ten 
fommt.  Uberbieg  werben  ©c§mu£,  Arbeitslohn  unb  manche  an* 
bere  @elo  fojlenbe  Unanne$mltd)fetten  /  meiere  in  ber  Sftacrjldfitg- 
feit  ber  Arbeiter  begrunbet  |inb,  burefj  ben  (grtraft  gang  umgangen. 

5)  $et  Hnwenbung  bed  (Srtrafteö  ijt  man  im  ®tanbe,  beliebige  con- 
centrirte  garbebrityen  leicht  barjujtellen,  wad  manfelbftburd)fer)r 
Iange6  3Ui0focfcen  ber  Änoppern  nic&t  vermag/  weif  biefelben  i$re 
löölidjen  $$eile  nur  an  ntcfyt  gefdttigte  garbebrityen  abgeben. 

5)  Vermag  man  burefo  ben  Straft  nad)  unb  nadEj  bie  garbenbrityen 
$u  oerftärfen,  or)ne  baß  bie  «Wenge  ber  gfujfigfeit  berfelben  ©er* 
me$rt  wirb.  Daburc^  ijt  man  im  ©tanbe,  oorjuglicfc  in  berget'» 
benfarberei/  £6d>ft  günflige  SHefultate  $u  erzielen,  inbem  ber  ju 
färbenbe  ®toff  anfangs  in  fdjwacfyer  garbebrur)e  be^anbelt,  ben 
man  burefc  2(uftofen  von  neuen  «Wengen  (Srtrafteö  oerflärft/  um 
mit  ber  concentrirteften  glujfigfeit  bie  Arbeit  &u  enben. 

7)  Äann  in  ber  ©eibenfarberei,  außer  bem  für$fic&  bargejleOten 
fcfcwarjen  0eibengrunb  /  mit  feinem  «Surrogat  ba6  ®c$werma* 
c$en  ber  ®eibe  fo  feiert  afd  mit  bem  (Ertrafte  erlieft  werben. 

8)  <$nb(i$  wirb  noc&  an  graetyt  2'/*  gegen  l  gewonnen. 

gur  100«pfunb  ÄnoppermSrtraft  werben  gewöhnlich  300  9>funb 
Änovpern  erforberlici).  2>ie  söefranbtfceile  bed  (Sjrtrafted  befielen  naa? 
ber  analvfe,  welche  in  ber  polptecfcnifdjen  Hnfralt  in  Bresben  bamit 
unternommen  würbe/  naefj  $)roeenten  auö: 

©erbjroff   17,2 

©alluSfdure   2/0 

garfc.  unb  «rtraftioftoff  nebft  ©erlujt  .  2,8 
«Hücf  jlanb  unb  uugelojler  «pflanjenfafer  .  78,0 
2>aS  93err)alten  ber  wajferigen  (Srtraftauflöfung  gegen  cr)emifcf)i 
3gentien  befielt  in  nachfolgendem : 

(SalpeterfaureS  (Sifen  färbt  bie  glüjfigfeit  fcfywarj  unb  faßt  bar* 

aud  einen  bunfelfcr;n>ar$grauen  Sflieberfcfclag ; 
falifaured  (Sifen  fdrbt  bunfelafc^grau/  ber  9?ieberfd)lag  bunfel« 
afdjgrau ; 

ejfigfaured  (Sifen  färbt  tintenfdjwarj,  9?ieberfcb(ag  f$war$grau; 
fcf>wefelfaure$  (Sifen  färbt  bunfe(afc$grau  in'ö  ®djwarje  uberge* 
benb,  Sflieberfchlag  mittelfdEjwarj ; 


Digitized  by  Google 


379 


fatyeterfaure*  Äupfer  färbt  olioengrau,  ber  Mteberfölag  erf<$eint 

röt£lict)  olioenbraun ; 
effigfaured  »fei  färbt  ^eHolioengrau ,  ber  fflieberföfag  grau  in 

Olioenfarbe  uberge$enb ; 
Tttaun  färbt  ofioengrau  in'd  $R6t$li<te  foiefenb,  Sttieberfcfcfag  grau 

mit  gelbem  Dlioenflricr) ; 
effigfaure  $$onerbe  färbt  feiler  al$  oorjin,  9?ieberfcr)lag  grau 

in  0  Oelbe  fyielenb ; 
3innfalj  färbt  etwaö  grauer  als  worein,  Sflieberfölag  grau  in'6 

©elbe  uberge$enb; 
faljfaureö  3inf  färbt  grau  in'd$Hot£e  fpielenb,  SWieberfölag  grau 

in*  möt^ic^e  föitlernb ; 
fäwefelfaurer  3tnP  färbt  braunolioengrau,  9?ieberfcr)fag  maitd- 

grau ; 

Ouecf ftlberfublimat  färbt  rot^ficr)  olioengrau ,  Sttieberfctyfag  grau 

in'6  Sftotfye  flecrjenb; 
fo£lenfduerlid>e  unb  Faufltfc^e  2flfalten  färben  bie  Huffofung  Paf* 

feebraun  ; 

eduren  fallen  auö  ber  Hufiöfung  einen  grauen  tn'e  fXbtfylity 

überge^euben  91ieberfcf)fag. 
3n  ber®cr)afwoHenfdrberei  fann  ber  (Srtraft  ald  Unter* 
flüfcungä--  unbgörberungömittel £u  fd?war$en,  grauen,  einigen?D?obe*  unb 
ben  fogenannten  99?ißfarben  in  ©efellfcr)aft  mit  anbern^igmenten  oerwen- 
bet  werben.  3um  ©crjwarjfdrben  eignet  ft$  ald  Sbafia  bad  $ol$faure  (Sifen 
am  beflen,  wobei  aber  fo,  wie  bei  bem  Sdrben  mit  ®umaa;  ober  ©atf* 
dpfeln,  »erfahren  wirb;  aucfc  bebingen  bie  »ergebenen  grauen  2lb-- 
fhifungen,  fo  wie  bie  2)ar(teuung  ber  SO?tfjfarbentöne,  gan$  biefelben 
93erfa$ren,  welche  man  in  ber  ®umac$  unb  ©alldofelfdrberei  bei  ber« 
gleichen  Sarben  auszuüben  pflegt. 

3n  ber  gil$*  unb  (Seiben fcutfdrberei  fann  ber  (Srtraft 
mit  93ort$eil  $um  ©cr)war$fdrben  oerwenbet  werben. 

23on  großer  SBictytigfeit  erweift  ficr;  ber  Änoppern;(£jrtraft  in  ber 
Reiben fdrberei  jum  0cr)mar$  färben  ber  ®eibe ,  nictyt  allein, 
fcaß  oaburcf;  ein  dufjerfi  ferjöned  intenftoed,  an  ber  £uft  beftdnbigee) 
@ djwarj  erhalten  wirb,  fonbern  aucr)  bie  0eibe  betrdd)t(tcr)  an  ©ewic^t 
$untmmt,  welche*,  außer  bem  föwarjen  0eibengrunbe,  Feinem  anbern 
*ur  3<it  befanntem  garbmateriafe  in  fo  $o$em  ©rabe  einwohnt.  Senn 
mit  Änoj>pern*(£rtraft  auf  biefelbe  Hrf>  wie  oben  gezeigt,  ober  wie  man 
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mit  ©aUapfel  @?eibe  föwarj  fdrbt,  »erfahren  wirb,  erföeint  bie  föwar&e 
garbc  dußerjr  gldn$enb  unb  fammetartig,  o£ne  raur)ed  3ufur)Ien. 

£>o  er$dft  man  betff>ief6metfe  ein  fctyöneG  1 1  e f e 6  ®c$  war&  mit 
einer  @ewi($tdoerme&rung  ber  ®eibe  von  40  ^rocent,  wenn  entfd)ä(te 
®eibe  in  eine  Anoppern  *  (Sjrtraftauflöfung  eingelegt,  bann  audgewun* 
ben,  abgetrocf net ,  $ernac&  in  eine  Hfaunauflöfung  eingelegt,  wieber 
auflgewunben,  abgetrocf net ,  in  föwacf)er  Seimauflofung  Mitgenom- 
men, audgewafcfcen,  abgetrocfnet,  nocfjmald  in  Waunauftöfung  gelegt, 
auftgewunben,  in  einer  effig-  ober  $oI$fauern  (Sifenauflöfung  gefärbt 
unb  iufefct  in  einem  50  ©rab  Stteaumur  warmen  ©afluGbabe  gebabet 
wirb.  Xud)  für  »ergebene  graue,  9D?tß*  unb  SWobetfne  bietet  ber 
traft  ein  «Wittel  an  bie  £anb,  in  ber  ®eibenfdrberei  günftigeSRefuItate 
$u  liefern. 

3n  ber  baumwollen-  unb  Ceinenfdrberei  r)abe  idj 
ben  änoppern  (Sjrtrafr  juer(t  in  tfnwenbung  gebraut  unb  barüber  eine 
?(br}anb(ung  getrieben,  welche  in  ben  33er$anblungen  beö  herein« 
jur  Söeförberung  bed  ©ewerbfleißed  in  Greußen  (5.  Lieferung,  1835) 
abgebrucft  würbe.  Die  meijren  meiner  barin  niebergelegten  «öerfucfce 
würben  im  ©rofjen  unternommen,  anbere  hingegen  in  beftimmter Quan- 
tität bed  ®toffed  $um  garbmaferial  genau  bemeffen. 

Um  fcfcone  fcfywarjegarben  ju  erzeugen,  ftnb  r)o<$oj»birie 
(Eifenauftöfungen  erforberHcfy,  ober  man  fann  au$  bie  (Eifenfalje  in 
minberer  Ornbation  auf  bem3euge  fefbfr  ft<$  r)6r)er  ojrobiren  Iaffen,  um 
benfelben  ben  benötigten  Ojrobation6grab  ju  geben,  ©raue  garbenab* 
flnfungen  bebingen  hingegen  (Sifenbafen  oon  einem  nieberen  ©rabe  ber 
Ornbation,  um  fte  jart  unb  lebhaft  ju  erhalten. 

©leid)  ben  anbern  fatbfdrbenben  9>fIansenftoffeu  beftfct  ber  Änop; 
pern«(8jrtraft  bie  <£igent£ümli<$feit,  wenn  er  in  &u  uberwiegenber  ÜÄenge 
unb  titelt  in  einem  mer)r  beflimmten  93er$dltniffe  $u  ber  auf  bad  3eug 
gebrauten  Söafiö  angewendet  wirb,  bie  fefton  gefattigte  garbe  tr)etl« 
weife  wieber  aufjuföfen  unb  biefelbe  ftatt  bunter,  geller  unb  unfcfeeiii-- 
bar  $u  machen. 

93or  ber  flnwenbuug  jum  gdrben  wirb  ber  (Jrtraft  in  SBajf« 
aufgelöft.  Die  3ertr)eilung  erfolgt  um  fo  fc&neller,  wenn  berfelbe  in 
föon  focfcenbeö  SEBüjfer  gebraut  unb  fo  lange  aufgefo^t  wirb,  bi*  bie 
Huflöfung  oollfommen  bewerfjfettigt  ift.  3«r  großem  SBequemlidjfeit 
unb  3*i*erfparnif}  fann  man  fid)  eine,  bem  ©efödfte  entfprecfcenbe  gro« 
fere  Cuantitdt  grtraftee  im  S3orrar£e  auflöfen  unb  für  ben  @ebrau<4 
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aufbewahren.  SOton  bejtimmt  gerbet  bie  dümitdt  SBaffer  jur  «Wenge 
MdxttatUi  genau,  um  ba«  quantitativ  «8er$dltnijj  bea  Pigment« 
beim  ©cbrauc$e  im  Sdrben  im  Ciquibum  bemeffen  &u  fftnnen.  3u  fange 
barf  jeboc$  bie  (Srtraftauflöfung  titd^t  oorrdt^ig  btuiut  werben/  weil 
|ie  balb  fdjtramelt,  welche*  oor$uglicfc  in  warmer  3a^red^eit  ber  gaH 
ijJ,  unb  baburd^  jlufenweife  in  tyrem  wirffamen  $rincip  gefc$wd<$t 
wirb. 

Unifcfywarjer  ©runb  wirb  erhalten,  wenn  bie  SBBaare  mit 
5  ©rab  jtarfer  $oI$faurer  (Sifenaufläfung  ober  aud)  mit  5  ©rab  jtar- 
fer $o$orpbirter  effigfaurer  (Sifenauflöfung  mittelj?  ber  ©runbirma- 
f^iue  imprdguirt,  abgelochter,  einige  3eit  aufgefangen,  burc$  «n  fo* 
cfcenbeö  Äurjmijtbab  genommen,  unb  burefc  SBafcrjen  unb  Älopfen  fo 
lange  gereiuigt  wirb,  bie  baö  SBafler  ganj  $e0  ablduft.  3n  folgern 
3ujlanbe  wirb  bie  Sßaare  im  (Srtraftbabe  auegefdrbt.  (Sin  @tiicf  5/4 
Sllen  breiten  unb  50  (SHen  langen  83aumwolIen(loff  fdrbe  i<$  mit  34 
HS  36  £ot£  Srtraft  gut  intenfio * fdjwarj.  Untrabenfc$war$  er* 
jielt  man  buret)  einen  angemeffenen  3ufa|>  oon  SampedMoljbefoft. 

Die  Sjrtraftbdber,  welche  beim  gdrben  ber  gebrueften  SSBaare 
übrig  bleiben,  fann  man  mit91u|>en  noer)  jum  Sdrben  ber  unifd^warjett 
Saare  oerwenben,  wenn  frifetje  (Srtraftauflöfung  jugefefct  wirb. 

3n  ber  fogenannten  £anbfdrberei  ber  @cr)warjfdrber,  wo 
deinen--  unb  JBaumwollenflojfe  gewtynltd)  burefc  ijin '  uno  SBieberneJ* 
men  oon  einem  Söabe  in  baa  anbere  gefdrbt  werben,  oerbient  ber  Änoo* 
»ern--€jr  traft  ebenfalls  empfohlen  ju  werben.  Die  Wittel  jur  Jperflel» 
lung  unb  fcinbung  ber  garben  ftno  biefelben ,  wie  beim  gewöhnlichen 
Sdrben.  Da,  wo  man  fonfi  gewo^nlidf}  ©alldpfel  gebraucht,  erfefct  ber 
Straft  biefelben  meifi  ooUfommen.  3"  biefem  ©ebiete  ber  garberei  be- 
bingt  ber  (Sjrtraft  fct)warje,  graue  unb  mehrere  90?ißfarben,  bie  feine 
©rdnje  bejeic^nen. 

3n  ber  Äunft,  3euge  au  bruefen,  bietet  baa  $oltfaure  du 
fen  bad  befte  Littel  für  ein  gute*  Drucff<$war$  bar,  wenn  ee  mit 
Qtdrfe  oerbieft  auf  baumwollen floffe  gebrueft  wirb.  3ur  Jokern  Orn* 
tation  beö  (Sifenö  pflege  tefc  ber  mit  &tdrfe  verfochten,  falt  gerührten 
Jolifauren  (Sifenauflöfung  auf  bie  Sttafi  2  £ot£  falpeterfaure  (Stfenauf^ 
löfung  $in$uaufe&en.  Die  bamit  gebruefte  SBaare  laffe  ict)  mehrere 
Sage  in  einem  luftigen  »oben  aufhängen,  oon  ba  in«  8Bdrmejimmer 
bringen,  nad^er  im  £ur)fot£babe  be^anbeln,  gut  reinigen  unb  im  <5r« 
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traftbabe  fdrten,  »eifern  $tn  unb  wieber  auch  »laufrotyabfub  $ugefefct 
wirb,  um  ein  tiefere«  ®d>mar*  ;u  erhalten. 

»eira  ®ch  warjfärben  rechne  ich  auf  ein  @tücf  5/4  €U*n 
breiten  unb  50  (Ellen  langen  SÖaumwolIenfioff  20—32  2otfy  (5r traft, 
je  nacfcbem  baö  OTufler  weniger  ober  mehr  mit  (Eifenbajiö  gebeerten  gro- 
ben enthält.  3n'd  5Öab  eingegangen  färbe  ich  oon  ^anblau  ma£renb  i/A 
®funben  in  fleigenber  Temperatur  btö  jur  Äoch$ifce,  lajfe  bie  Sßaare 
6—8  SWinuten  m4fiig  jteben  unb  beforbere  fie  jum  SBafd^en  unb  Stei- 
nigen an  ben  glufj  ober  5Öac^. 

2)aö  auf  foldje  SGBeife  gefärbte  ©chwarj  befijjt  für  ben  £>rucffa* 
brifanten  bie  gute  (Sigenfchaft ,  baß/  wenn  für  SÖilbung  be$  Sftujrerc? 
erforberlich,  rot£e,  oiolette  unb  Cila--2(b(lufuugen  eingebrueft,  bie  tiach- 
gefrenb*  im  Ärappbabc  aufgefärbt  werben ,  weber  baö  Ärappbab  ter* 
nirt,  noch  bie  3üumination0farben  getrübt  werben.  £>aburch  bietet  e* 
ein  guted  Littel  an  bie  JJanb,  auf  möglich!*  ofonomifche  üxt  einen 
tiefen  fchwar^en  $oben  mit  Reiter  rotten,  violetten  unb  £üafiguren 
bariujtellen ;  eine  Sigenfchaft,  welche  bem  93orfärben  mit  Sampele- 
£ofy  ermangelt. 

3n  berÄunfr,  3*uge  $u  bruefen,  laffen  (ich  mit  bem  Änop* 
pern*(£rtrafte  auch  mannigfaltige  Mjrufungen  oon  bem  ^eUßen  bi* 
$um  bunfeljlen  ttfehgrau  barflellen.  Jpiefür  qualiftciren  (ich  bie  Sifen* 
auffofungen  im  Minimum  i$rer  Orpbation  am  bellen,  $.  fcfjwefel- 
faured  (Sifen  j  in  me^rerengällen  werben  aber  noch  fcoljfaure  unb  ejfig- 
faure  (Sifenauflofungen  mit  me£r  ober  weniger  SGBaffer  wrbünnt,  je 
nac^bem  man  ben  garbeton  heller  ober  bunflergeflellt  $u  haben  wünfe^t, 
verwenber.  Die  Stoffe  werben  mit  oerfchwächten  (Sifenauflofungenim-- 
prägnirt  unb  bann  im  (S.rtraftbabe  gefärbt,  ober  wie  bei  ben  gaUuft* 
grauen  2lbfrufungen  gezeigt  würbe,  mit  fcfywadjer  (Ertraftauflofung 
grtlofct,  abgetroefnet,  bann  mit  Sifenoitriolauflofung  burcr)  Äfo^en 
bie  garben  entwicMt  unb  befefh'gt.  2fnf  begleichen  afchgrau  gefärbten 
©runb  raffen  fich  burch  nachherigen  fluforuef  artige  farbenreiche  90?u- 
f)er  jufammenftellen,  wenn  man  (ich  ^iefür  ber  gefärbten  Gsnleoagen 
(&eijfarben)  bebient,  welche  in  @cf;war$,  £unfel=  unb  ^peTTrot^,  £>io* 
lett,  Crta,  ©elb,  Orange,  (Brün  unb  3Hau  befielen. 

34  £«be  ben  Änoppern  *  (Ertraft  auch  in  93erbinbung  unb  SMit* 
wjrfung  bee  Ärappe  beim  Ärappfdrben  oerfuerjt  unb  gefunben,  baf  bei 
baumwollenen  Drucf fabrifaten ,  wo  oiel  (Sifenbafie  für  Ärappfchioarj 
vorwaltet,  unb  ber  dinbruef  in  gewöhnlichem  Ärapproth  befielt,  bem 
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Ärappbabe  ein  angemejfener  3ufafc  oon  Sjrtraftauflofung  jutrdgli<f>  ift, 
wobur<$  nicfct  aUetn  ein  i>icl  tiefered  ®cf>war$  erzeugt,  fonbern  au$ 
Ärapp  erfpart  wirb,  gär  20—24  $funb  Ärapp  fejje  idE>  bei  foldjen 
gabrifaten  bem  gärbebabe  25 — 30  2otfy  in  SQBajfer  geloften  (Srtraft 
$u,woburcf)  2  —  3  ^funb  Ärapp  erfpart  werben.  2tucfy  bei  bunfelf rapp- 
braunen garben  ijl  biefed  9Serfa£ren  ju  empfehlen. 

3n  93erbinbung  mit  (Eampecf)e£olsabfub  IajTen  ftcfc  aucf>  in  ber 
©raufdrberei  bur<&  oerfdjiebene  93er$dltnij[e  »on  (Srtraft  ju  bem  Garn* 
pecfce^oljbefoft  mit  ben  oerfd)wdd)ten  (Stfenbeigen,  mefjrfacfye  eigen-- 
tfyümlity  2(b(tufungen  »on  ©rau  erzielen. 

Änoppem»(£jr traft  in  '93erbinbung  unb  90?  it wirf  11119 
gelbfdrbenber9>flan$enpigmente. 

3n  biefem  ©ebiete  eröffnet  jtd?  ein  giemli$  au$gebe£nted  gelo 
für  bie  £>arftellung  mannigfaltiger  £lioen  unb  fogenannter  SWifi«  ober 
SÜ?obefarben.  £urcfy  3"fä(*  oon  (Srtraftauflöfung  in  oerfd^iebenen  quan» 
titatioen  93er$dltniffen  $u  SÖau--  unb  Cluercitronbdbern  laffen  jlcfc 
eigent&iimlic&e  2ibjhifungen  t>on  ber  bunfelflen  bid  $ur  füllen  Oliven* 
färbe  barjlellen,  wenn  bie  Stoffe  mit  einer  proportionalen  Sufammen- 
fe£ung  0011  ejfigfaurer  Sifenbafiö  unb  ejfigfauer  5££onerbe  entweber 
bebrucft  ober  für  Unigrunbe  imprdgnirt  werben,  ©ejjt  man  ben  ge-- 
lntföten  SÖdbern  nocfy  rot£eö  Pigment  (Ärapp  ober  2tbfub  ber  (£dfalpi-- 
nien)  in  angemeffenem  9Ser$dltnifle  ju,  fo  errei^t  man  oerfdjiebenar* 
tige  Hbtfufungen  00m  fcellfren  Sanefbraun  biö  in  bie  tiefte  Gfrocolabe* 
färbe.  Sin  geringer  3"fai>  00m  <Eampe$e£oI$abfube  erzeugt  in  bem 
gemtfcfcten  JÖabe  ebenfalls  Mißfarben  eigener  ©altung,  bie  me$r  in'$ 
Äapujinerbraun  übergeben. 

&>it  <£t<fe(ttrtttbe,  btt  ®f cbcitty«l| » <g$traf t  ttttfc  fcet  Satte 
ttett&pl|*  ©straft,  aud»  fc|>tt>ar$cr  ^cibettgruttb  genannt. 

2>ie  Siefen rinbe,  welche  ©erbftoff/  ©alluSfdure  unb  einen 
fa^lfdrbenben  9>flan$en(toff  entfcdlt,  wirb  in  ber  #anbfdrberet  jum 
©rau*  unb  @cfcwar$fdrben  ber  baumwollen,  unb  Oeinenjloffe  $in  unb 
wteber  oerwenbet.  2)er  gicfcen^oIj-Gjrtraft  au$  bem  <Si<$en$ol$e  bärge» 
{teilt  bient  jum  ®<$war$--  unb  ©raufdrben  ber  Öeibe. 

93on  ungleich  größerer  $Qid)ti$Uit  für  bie  gdrbefunß  ifi  aber  ber 
$annenboIj*<£jrtraft,  welker  feit  einigen  3<*&ren  in  ber  rei$dgrdflt$ 
Sippe'fc&en  Gxtraftfabrif  ju  SEBittingau  in  »dornen  bargeftellt  unb  un* 
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ter  beut  SRamen  »fcfcw  arjer  £>e  ibengrunb«  al$  ein  nened  garb-- 
material  in  ben  -fcanbel  gebraut  wirb. 

2>ie  fabrihndfjige  X>arffeUung  biefed  nfylityn  garbmate riateö 
gebührt  bem  te$tiifötit  «Ratfce  SRietfcfc.  <5d  bietet  ein  ganj  vor^üglt- 
cfjed  (Srfafemittel  für  bie  treuem  ©alldpfet,  £auptfdcr)iicr)  jum  ®cf>ivarj 
färben  ber  ©eibe,  bann  aucr)  oerfdjiebener  Sttobefarben,  an  bie  Span). 
(5ö  erfctyeint  in  trocfener  ©eflaft,  ifl  fpröbe,  leicht  bruchig,  von  bunfel 
bräunli^fd^warjer  garbe,  bittn  jufammeniie^enbem  ©efcr)macfe,  in 
SÖajfer  leufct  fodlicf),  unb  befielt  nad>  «uer  im  Caboratorinm  ber  po 
lptec$nifc$en  2tnjra(t  ju  £)reoben  unternommenen  tfnalnfe  in  100 
Streifen  auö: 

(Sifenbfduenbera  ©erbftojf     ....  45,7 

©alluöfdure   15,0 

garb;  unb  Sjrtrafttofroff  nebjl  93erlufl  .  8,3 
SXucfjlanb  an  ungelöfter  ^flanjenfafer  .  13,3. 
SEBegen  feiner  tSBo^lfetl^eit  unb  babei  überaus  reichlichen  0e$aP 
teä  an  fdrbenbem  principe  oerbient  ber  fcfjwar^e  ©eioengrutib  einer 
ganj  befonbern  (Empfehlung,  ©ein  93erfjaften  gegen  anbere  fcrjwarj 
unb  fa&lfdrbenbe  Pigmente  befielt  in  folgenben  guten  <5igenfd)aften : 
100  $funb  fcf)war$er  ©eiöengrunb,  meiere  in  $rag  24  ©ufben 
(£ono.«3D?un£e  foflen,  (inb  bad  äquivalent  für  500  $>funb  ßaiu 
ped>e$or$,  o£ue  bie  Srtraftiondfojten  für  ben  (Eampedjefjoliabfu* 
in  Hnfcrjlag  ju  bringen. 
100  9>funb  fc^warjer  ©eibengrunb  entfprecr)en  800  «pfunb  £»op* 
pern,  welche  burc&fönittlicb  ber  Gentner  10  ©ulben  (aßen, 
obergleicr)  100  $funb  Änoppern  (Srtraft,  welche  &u  40  @al* 
ben  verfauft  werben. 
100  9>funb  fefjwar$er  0eibengrunb  finb  300  <pfunb  ©alldpfelo 
in  ber  SBirfung  beim  gdrben  girier;,  wovon  ber  (Eentner  40 
©ulben,  mithin  300  $funb  bie  ©umme  oon  120  ©ufben  be 
tragen. 

SÖei  ©iimad?  freOt  fld^  ba$  gdrbet>er£d(tniß  d^nlid?  wie  bei  ben 
©alldpfeln. 

©er  fetywarje  ©eibengrunb  lagt  fid)  in  ber  gdrbefunjt  auf  bie* 
felbe  Seife,  wie  bei  bem  Änoppern^(£jrtraft  unb  bem  gdrben  mit  beo 
©alldpfeln  gezeigt  würbe,  ju  vielen  unb  mannigfaltigen  garbenabii* 
fungen  vorteilhaft  verwenben. 

»    ■  ■  ■  » 
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3n  ber  Schafwolfenfdrberei  würben  ftatt  ber  ©alldpfel 
mit  bem  ©umach  unb  ben  Änopperu  glücfliche  öerfuche  gemacht,  ein 
&auer$afte$  Schwarj  mit  bem  fchwarjen  Seibengrunbe  bar&ufleUea. 
Sin  Schönfärber  ju  fcubwei*  in  85ö$men  fdrbt  in  SHitwirfung  beffel. 
ben  ein  fc^oned  tiefet  ®chwar&  auf  folgenbe  Ärt: 

(Sin  Stiicf  gut  gereinigtes  SEBolIentuch  oon  36  SBiener  (Sllen  Cdnge 
wirb  o$ne  alle  Söorbeije  in  brm  Mfube  »on  5  ^funb  (Sampecheholj 
eine  Stunbe  fang  angefotten,  $erau*genommen,  in  bemfelben  fcabe 
2'/2  9>funb  fchwarjer  Seibengrunb  g*läjr,  bafl  Such  wteber  hineinge« 
bracht,  1  Vi  bid  2  £tunben  borin  gefocht  unb  burch3ufa&  oon2$funb 
(Stfenoitriol  in  ein  unb  bemfelben  S&abe  aufgefärbt.  Ctatt  bed  CStfett- 
üitriolä  Idfjt  fleh  <*u<h  holjfaurea  CSifen  für  bie  garbe  oerwenben.  €OTit 
$ol$faurem  (gifen  (äffen  fieb  mit  bem  fchwarjen  Seibengrunbe  auch 
fcauer^afte  graue  garben  barftellen. 

3n  ber  ©eibenfdrberei  nimmt  er,  ivie  bie  SKefuIrate  bar« 
getrau  £aben,  welche  bie  audge^eichnetften  ©eibenfdrber  in  SBten,  Ceip» 
$ig  unb  £re$ben  bamit  erhielten,  eine  wichtige  SRolIe,  befonberö  beim 
echwarjfdrben  ein ,  für  welche*  bie  geeignete  Sbeije  ober  fcaft*  ba* 
t)oljfaure  (Sifen  ifl,  womit  bad  fchönfte  fogenannte  Hamburger 
©chwarj  in  auägejeichnetjiem  ©lanje  unb  tiefer  bauer^after  garbe 
bargefiellt  werben  fann,  wobei  bie  fcr)d|jendwert£e  (Sigenfdjaft  nicht  ju 
oerfennen  ifr,  bafi  bie  ©ewicht$oerme$rung  ber  weißen  @eibe  burch'6 
gdrben  gegen  (£am»eche$ol$  40,  gegen  Änoppern  6  —  10  $>rocent  be« 
tragt,  unb  wenn  2  Steile  fdjwarjer  ©eibengrunb  auf  1  ffmib  Seibe 
beim  gdrben  oerwenbet  werben,  bie  ©ewichteoerme^rung  noch  oiel  £6* 
her  gepellt  werben  fann. 

<££  laffen  (ich  bamit  in  ber  Reiben  fdrberei  auch  fch®n*  3ftobefar» 
ben  von  Silberfarb,  3fobel,  oon  (Eanel  bid  Cofc)braun,  bann  oon  Äa* 
flanienbraun  bi6  in  $unfelweichfelbraun  überge^enb  barftellen,  wenn 
1  $>funb  ©eibe  mit  2  unb  mehr  Cotfc  fchwarjem  ©eibengrunbe  fiirjere 
ober  längere  3"t  gebabet,  bann  in  einem  SBajfer  burchgenommen  wer* 
ben,  bem  einige  Kröpfen  (Sjftgfdure  $ugefefct  finb.  ©raue  garbenabflu- 
fungen  bid  in'6  tieffte  ®chwar$  überge^enb  erreicht  man,  wenn  1  $>funb 
Selbe  in  einem  33abe  mit  5  Cot£  fchwarjem  Seibengrunbe  gefocht  unb 
nath^r  mit  $oljfaurem  Sifen  gebebt  wirb.  3e  tiefer  man  ben  $on 
wünfehf,  um  fo  Idnger  muf  baö  5öab  unb  um  fo  concentrirter  ba$ 
SÖeijbab  angewenbet  werben. 

^tefed  garbmaterial  jeichnet  (ich       baburch  in  ber  Ceibenfdr» 
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Uni  oortfeiifaft  auö,  baß  bamit  bie  fdmmtltd^ett  SÜTobefarben  burcfc 
fcr)wdc$ere  ober  fldrfere  fcdber  bargefrellt  unb  mit  ben  hierfür  geeigne- 
ten SKeagentien  in  ben  Nuancen  oiel  feidjter  na$  oorgelegten  üftujter' 
proben  $u  erreichen  jinb,  al$  biefee)  burc$  Sföifdjungen  anbetet 
tnente,  $.  95.  ©elbfolj,  gifetfolj,  (Eampec&efofj  :c.  für  felbe  garten- 
föne  ber  gatt  i(i. 

3nt  Äa  tt  unbrucfe  fjabe  ic&  mit  bem  fa>war$en  ©eibengrunbe 
bie  nac&folgenben  SHefuTtate  erhalten. 

2ßenn  biefeö  garbmaterial  mit  SBajJer  auf  4  ©rab  Raunte  ge- 
ftellt  unb  mit  ©ummi,  @afep  ober  fellgebrannter  ©fdrfe  oerbieft  auf- 
gebrueft,  naä)fer  24  ®funben  fang  aufgefangen,  aldbann  in  einem 
65  ©rab  SReaumur  warmen  83abe  oon  gleichen  Pfeilen  boppelt  ajrom- 
faurem  Äali  unb  £odjfar$  burcfygenommen  wirb,  erhalt  man  eine  fajöne 
bauerfafte  9>amina-9)?obefarbe. 

SÄit  8,  2  bie)  1  ©rabSöaume  jtarfer  fc^war$er  ©eibengrunbbntye 
werben  in  bem  benannten  &abe  fcfjone  tfbflufungeu  oon  gleif^farben- 
tönen  erhalten,  bie  auf  biefelbe  SBeife,  wie  Sfleucatec&u,  of  nc  ©djdrfumj 
mit  ©ortfeil  oerwenbet  werben  fonnen ,  weif  bie  garben  fid?  ebeufafl* 
burefy  große  SÖSeic&feit  unb  befonbern  Cüjler  auöieicfjnen ,  unb,  wie  bei 
Üfeucatec^u,  na$f erkämpf*  unb  SBafcfcfarben  angebracht  werben  fönnen. 

I  3>funb  troefeuer  fd> warmer  £eibengrunb  in  7  $funb  Reifem 
SCBajfer  aufgelöst  liefert  8  g>f«»b  glujfigfeit  oon  4  ©rab  S&aume. 

SBenn  bem  Ärapp»  ober  ©arancinbabe  im  93erfdltni|Te  etwa« 
föwarjer  ©eibengrunb  in  SSBaffer  gelöjt  $tigefefct  wirb,  fo  erfdjeint  &if 
fd>war$e  2(ufbrucffarbe  (gffig*  ober  f  oljfaured  Sifen)  tiefer,  al6  o$n< 
3ufa^,  ofne  baß  baö  SKotf  (ejfigfaure  $f  onerbe)  alterirt  wirb. 
Pigment  beö  Äroppö  ofcer  bee)  ©arancina  fcf)ldgt  jicfy  babtircr)  wenig« 
in  ben  weißen  ©runb  ein ,  baf  er  im  gdrben  foldjer  gabrifafe  Ut 
fäwarje  ®eibengrunb  ein  tfgenö  barbietet,  ein  intenfioee  ©cfcwarj 
erzeugen,  ofne  einem  lebhaften  Stoffe  finberlicty  ju  fein  unb  b»r  wei^e 
©runb  reiner  erfalten  bleibt. 

£)it  Orlens,  Siebten*,  Samten«/  fSitttu*  unb  SSet&ettrmben. 

Die  SKinben  unb  Steige  biefer  einfeimifefcen  SBdurae  entfalten 
©erbfloff ,  ©aKuefdure  unb  einen  falbfdrbenben  $>fIan$enf!off,  bur$ 
welche  fte  in  vielen  93er$weigungen  ber  gdrbefunjt  niifclicf  orrwenbet 
werben. 

2>ie  SRi  nbe  unb  3weige  beö  Srlenbaumcö  (Betula 
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alnus),  welche  imgrühjahr  eingefammelt  unb  auf  Co^inu^len  gräbltcfc 
gemahlen  werben,  geben  mit  SOSaffer  abgefodjt  einen  licfjtfa^fen  ?lbfubr 
weichet  an  ber  tfuft  burcf)  (Sinwirfung  be$  Oauerfloffö  braun  wirb. 
HIaun  bringt  in  bemfelben  einen  gelben  unb  bie  3innauflofungen  einen 
£eUgelben  SHieberfölag  fceroor;  Gifenauflofung  färbt  benfelben  fd?war$. 
£>er  <Srlenrinben;2)efoft  16(1  eine  große  Spenge  (Sifenojrpb  auf,  unb 
würbe  biefer  (£igenftt)aft  wegen  in  frühem  Betten  aucfy  $ur  Bereitung 
ber  fogenannten  fdjwarjen  Sifenbru^e  (fcr>war$e  Sonne)  in  ber  gdr- 
berei  oerwenbet. 

Sie  SBen>o$ner  von  Äamtfcfeatfa  färben  i£re  eee^unbd^dute  mit 
Der  (grlenrinbe.  3n  ber  ®  d)af  Wollenfärberei  erteilt  fie  ber 
SBolIe  faltbare  £  eil  falbe  ©cfcattirungen  unb  wirb  aua)  511  oerfcfyie- 
benen  2lbbunflungen  mehrerer  garben  oerwenbet. 

3n  ber  83  a  u  m  w  0 1 1  e  n-  unb  C  e  i  n  e  n  b  r  u  cf •  unb  g  d  r  b  e  r  e  i 
fjabe  icf>  fie  $ur  3eit  ber  (Sontinentalfverre  für  mehrere  2)rucffabrifate 
in  5Serbinbung  mitgifen-  unb  $&onerbenbeijen  oerwenbet.  3ene©toffe 
nehmen  falbe,  bunfeloerlgraue,  heUoerfgraue,  röthlidjgraue,  ifabell-, 
r)oc^erbö-  unb  lo^farbene  ^c^attirungen  an,  welche  vielfach  mobifkirt 
werben  fonnen. 

2>ie  3a^l  biefer garbennuancen  t ft  beträchtlich,  wenn  ber  (grien-- 
rinbenabfub  in  99?itwirfung  anberer  ^igmente  oerwenbet  wirb.  2>er 
(Srlenrinbenabfub  befifct  in  ber  SöaumwolIenbrucFerei  für  örtlich  ein$u- 
fdrbenbe  garben  bie  gute  (Eigenferjaft,  baß  er  fid)  nur  gering  in  ben 
weißen  ©runb  einfdjlägt  unb  leicht  wieber  baoon  $u  trennen  ifr.  3d) 
£abe  i£n  hauftg  für  (ginpaß*  unb  SJobenfarben  $um  garben  benufjt. 
?(ufgebrucfte  effigfaure  % fjonerbe  oon  8  Grab  fcaume  ®tdrfe  mit  ©ummi 
oerbieft,  bann  auf  gewöhnliche  2lrt  im  Äu^fot^babe  unb  burcf)  SBajfer 
gereinigt,  liefern  im  gdrben  mit  (grrenrinbe  eine  liebliche  (ginpaß--  unb 
SÖobenfarbe,  bie  ftdj  einem  in  3fabf N  überger)enbe$  9*?ot(>braun  nähert. 
(Sffig*  unb  holjfaured  (gifen  me^r  ober  weniger  mit  ^Baffer  oerfcf)»>dcf)t 
geben  (tarf  ind  9?öt^licf)graue  überge^enbe  Dlioenab|tufungen.  <g|7igs 
aber  hol$faureö  (gifen  in  oerfd)iebenen  93erhdltnijfen  jur  effigfauren 
Sfjonerbe  gebracht,  unb  bie  3»fammenfe^ungen  me^r  ober  weniger  mit 
SSafier  biluirt  aufgebrueft  ,  nehmen  in  bem  (grlenrinbenbabe  redjt  an- 
genehme, ine  SKöthlid)braune  fpielenbe  Dlioenfarben  an,  oon  welchen 
id)  pdufig  ©ebraud)  machte. 

»eim  gdrben  wirb  mit  ber  SSBaare  bei  30  ©rab  Sfeaumur  Sdrme 
in  baö  (grlenrinbenbab  eingegangen  unb  bie  $ur  $od)$i$e  manipulirr, 
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für  bunfle  Nuancen  aucr,  $dufig  bte  äBaare  5  bi*  10  Minuten  lang 
in ®ub erhalten.  fMd)t  «Dein  bie  SHinbe,  fonbern  au$  bte  gru*t« 
japfen  unb  bie  8Bur$eln  bed  (SrlenbaumcS  f innen  $um  garben 
bienen. 

£>ie  gic&tenrinbe  von  ben  jungen  Sjlen  be*  giften  bau^ 
med  (Pinns  sylYestris),  bie  jungen  3  »"8*  unb  bie  gruc&t- 
japfen,  $aben  mir  $ur  3«*  M  Gontinentalfofiem«  ebenfalls  ein 
Wittel  on  bie  ipanb  gegeben,  mit  ben  (Sifem  nnb  $f>onerbenbeijen 
mehrere  falbe  unb  Wißfarbentöne  auf  baumwollenem  ©ewebe  her- 
vorzubringen. 

gür  biefen  3wecf  wirb  bie  diinbe  im  grü$ja$r  gefammelr,  gut 
gctrocfnet,  auf  eo^mu^len  groblid)  gemahlen  unb  an  einem  rrocfenen 
Orte  aufbewahrt.  3um  gdrben  bereitet  man  einen  Jlbfub,  inbem  bie 
gepuloerte  SRinbe  mit  SBajfer  3  @>tunben  lang  auSgefocfct,  ber  2>efoft 
abgegojfen  unb  für  ben  ©ebraucr)  uerwenbet  wirb. 

©c&on  ©ambourneo  hat  bie  glatte  SKinbe  »on  ben  jungen 
3weigen  ber  gic&re  junt  gdrben  ber  gebeizten  Solle  oerwenbet ,  unb 
bamit  eine  SWorbore'farbe  erhalten.  «Küger  unb  ©melin  erhielten 
aus  ber  nid)t  ju  harjigen  SKinbe  ber  f$wa$en  #jle  im  grühja$r  ge* 
fammelt,  mit  $>ottafc$c  unb  Wann  einen  oiolettbraunen  2arf ;  au$ 
erhielt  Cowe  mit  jungen gic$ten$apfen  eine  fdf)öne,  rot^e  garbe,  welche 
#dnbe  unb  Rapier  jiemlic^  bauerhaft  färbte. 

©ad  Pigment  ber  gicr,tenrinbe,  fowofrl  für  ftcr/,  ald  in  ©efeU* 
fcfcaft  mit  anbern  garbjloffen  wirb  von  ben  Ceinenfdrbern  in  ber£anb- 
fdrberei  jur  Sartfellung  einiger  Nuancen  für  baumwollen*  unb  Sei. 
nenfloffe  langfl  fcfyon  oerwenbet.  3n  ber  3eugbrucferei  habe  t$ 
ed  juerft  eingeführt,  unb  bamit  mannigfaltige  Uniboben  erzeugt,  auf 
welchen  Deffind  mit  e^warj,  ©elb,  »lau,  ©rün  unb  SKotfr  mtttflfi 
farbigem  Snleuagebrucf  angebracht  würben. 

(Sine  angenehme  §t\h  SO?obegrunbfarbe  erhielt  icb,  wenn  bie 
baumwollenen  ©ewebe  mit  einer  fcafid  au$  6  Wag  effig-  ober  £ol$ 
faurer  Sifenauflöfung  7  ©rab  93aumc,  10  9Wag  effigfaurer  $honert< 
8  ©rab  fcaume  mit  12  9D?af  SGBajfer  biluirt,  imprdgnirt  würben,  bie 
SßBaare  naefc  bem  ?lbtrocfnen  2  Sage  lang  aufgefangen,  bann  imÄufr' 
fotfybaU  burdE)genommen,  gut  gewafcfyen  unb  in  einem  fcabe  ans 
2  feilen  gic^tenrinbe,  1  %$til  5Sifetfolj  unb  •/*  Änoppem 
gefärbt  würben. 

gur  15  ©tücfe  4/4  tetitt  unb  48  Sllen  lange  Kattune  würben 
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SO  $>funt>  gid^tenrinbe,  15  gpfu nb  93ifethol$  unb  71/*  $fuub  Änop* 
pertt  erforberlicfc.  $ie  garbmaterialien  werten  jebe«  für  ftcf>  breimaf 
abgefodjt,  bemSöifetholj  beim  Mbfieben  I  $funb  9>ottafd)e  $ugegeben, 
unb  bie  erhaltenen  2)efofte  oerwenbet.  »eim  Sdrben  wirb  bie  SSBaare 
bei  24  ©rab  gßdrme  in  ba«  8ab  gebraut,  unb  in  (angfam  jleigenber 
Temperatur  bi«  an  ben  @ub  manipulirt. 

(Sin  fäoner  rehbrauner  ®  r  u  n  b ,  auf  welchen  fTcty  ein  leb- 
hafte« @e(b  djjen  laßt,  wirb  erhalten,  wenn  bie  Änoppern  »egge* 
laffen  unb  für  15  ©tiicfe  £a(ico  ber  2lbfub  oon  40  qpfunb  gicr)tenrinbe 
unb  20  $funb  93ifetho($  in  tfnwenbung  gebracht  »erben. 

90?it  ber  gicr)tenrinbe  allein  ohne  3"fö&  anberer  Pigmente  (äffen 
ftcft  burcfc  bie  (Sifen*  unb  Thonerbenbeijen  fowohl  für  ficfy  im  concen- 
trirten  af«  oerfc$wd<&ten3uftanbe  mannigfaltige  SWobefarben  erzielen; 
ntd^t  minber  in  wecr)felfeitiger  90?itwirfung  oon  Cluercitron-- ,  dvleiv, 
Sbirfen*,  €idjen»,  tfpfelbaumrinbe,  ®umad),  Ärapp,  bem  (Edfalpi* 
nien*  unb  <£atnpe$eho(& ,  woburcfo  eine  $ahlreicr)e  ©allerie  mifl*  unb 
mobefarbener  Töne  hervorgebracht  »erben. 

Tiud)  bie  SÄinbe  ber  jungen  3weige  unb  bie  grucr)t$apfen  be« 
Tannenbaume«  (äffen  jt<&  in  ber  gdrberei  $u  (Erjeugung  mehr* 
fac&er  99?ig«  unb  Ütfobefarben ,  fowoh(  für  ficr)  a(«  in  ©efeflföaft  mit 
aitbern  Pigmenten  oerwenben. 

2)ie  SÖirfenrinbe,  bie  jungen  3»eige  unb  SMdtfer  ber  g e- 
meinen  »eigen  SB irfe  (Betula  alba),  int «0?onat 3uli  unb  Xugufi 
etngefaramelt,  wo  fte  ben  meijten  audgebilDeten  garbfloff  ent&alten, 
liefern  mit  ben  Söei$en  auf  baumwollen  unb  Seinen  oerföiebene  gar* 
ben.  2>ie  SRinbe  unb  3»eige  ber  SBirfe  entsaften  weniger  ©erbfloff 
unb  ©aü"u«fdure  al«  bie  (Srlenrinbe.  £>er  wdflerige  2lbfub  beßjjt  eine 
jimmetbraune  in«  Äatfanienbraune  übergehenbe  garbe;  fc$wefe(faure« 
difen  bildet  bamit  feftwarje  unb  graue  garbeu ;  effigfaure  Thonerbe 
ein  matte«  unb  falbe«  ©elb,  wefefce«  burcr)  gdUen  be6  ©erbtfoffe«  au« 
bem  2(bfub  mittelfi  Üeim  reiner  erfdjeint.  9D?it  ben  Ölioenbei>n  (9Ser* 
binbungen  oon  (Sifen'  unb  Thonerbenfafye)  werben  Dlioen  •  Nuancen 
erhalten. 

3um  gdrben  wirb  bie  gemahlene  SKinbe  mit  Sßaffer  2  ©tunbeu 
(ang  abgeformt ,  unb  bte  ffürirte  törühe  in  frifcfybereitetem  3u(tanbe 
oerwenbef.  Sföan  fangt  bei  SO  ©rab  9teaiimur  SGBdrme  an  &u  färben, 
unb  (leigert  bieTemperatur  fortfe^reitenb  fo  hoer),  al«  bie  @c$atfirung 
ber  garbe  e«  erforbert. 


Digitized  by 


390 


2>ambourne»  r)at  burct)  93erfucr)e  gezeigt,  baß,  wenn  ein 
uerr)dltnißmdßiger  3ufa(j  uou  ißirfenrinbe  ben  Sdfalpinien  unb  fcera 
(£amped>er)oli  in  ber  SßoUenfdrberei  beigegeben  wirb,  bie  garben  aiu 
gener)mer  unb  bejldnbiger  $um  93orfcr)ein  fommen.  2>er  (Eampedje&olj: 
befoft  färbt  |lct)  burd;  Söirfenrinbc  blutrott). 

®owor)l  beim  garben,  ale)  für  2lpplicationöfarben  pflege  i$  bem 
gernambuf* ,  23ima;  unb  ben  anbern  9lotr)r)öljern  beim  <tf  udfocben  auf 
20  ^pfunb  betreiben  1  ?>funb  $erfleinerte  Söirfenrinbe  $u$ufe|jen,  weil 
ict)  gefunben  t)abe,  baß  bae  rott)e  Pigment  ftct)  in  Sttitwirfuna,  wn 
SBirfenrinbe  leichter  ejrrra^irt,  unb  einen  2>efoft  liefert,  ber  bem3wtf 
Doflfommen  entfpricr)t. 

2lucb  bie  SGBeibenrinbe  unb  3  ">  e  i  g  e  ber  scrfdjiebenen  Sei» 
benbdume  gehören  in  bad  SBereicr)  ber  falbfdrbenben  9>flanjenprobufte. 

$>te  t&etfte  ^eetofe  (lymphaea  alba). 

£)ie  weiße  ©eerofe,  ©eebfume  (Nymphaea  alba),  ijt 
eine  @cr)wefler  ber  in  oielen  Cdnbern  in  ben  reinen  frer)enben  SEBdffern 
r)dujig  uorfommenben  gelben  0eebfume.  2)ie  2Bur$eI,  welche  tn  ber 
gdrfcerei  uerwenbet  werben  fann,  enthalt  ©alluSfdure  unb  ©erbjtoff, 
unb  oerfjdlt  (tct)  fajt  gan$  wie  ©aüäpfel.  2>\e  wdcbtf  oft  mehrere  Jiuj 
long,  $wei  3oU  unb  barüber  büf,  ift  walzenförmig,  außen  fcbmufcig* 
braun,  inwenbig  fcbwammig,  fleißig  unb  gelblich  von  garbe,  bie 
gafern  flehen  wie  £Uierlen  unb  finb  $iemlicr)  bicf.  iBeim  (Sinfammeln 
für  ben  ©cbraucfy  in  ber  gdrberei,  wirb  bie  SBurjel  in  frfjei  ben  förmige 
@tücfe  gefömtten  unb  getrocfnet.  ®ie  fcrjneibet  fid)  ir)re0  fcr)warami' 
gen  ©efügeö  ungeachtet  etwaö  bart,  unb  nimmt  auf  bem  ^djniM 
Politur  an.  SÖSeingeijt  $iebt  barauö  eine  gelbe,  SGBajfer  eine  braune 
garbe  auö. 

SBegen  ber  oielen  @cr)fiMmtr)ei[e,  welche  bie  2Bur$el  enthalt, 
wirb  eö  notr)weubig  o'w\dben  beim  ?Ibfodjen  bura)  2  bi$  S  qprojent 
2llaun  ju  fallen,  um  fie  beim  gdrben  brauchbarer  unb  ergiebiger  ju 
machen,  tiefer  3wecf  wirb  am  beften  erreicht,  wenn  ber  burcb  ein 
feineö  ®ieb  gelaufene  £eiße@eerofenwur$efabfub  mit  bemfllaun  oufef 
foctjt,  bann  in  ein  böfjerneS  ©efdß  gegoffen  unb  ber  ©djleimnieberfcblag 
burct)  @ter)en  gefallt  wirb,  wonact)  bie  obenfrer)enbe  glü jfigf eit  für &en 
©ebrauct)  »erwenbet  werben  fann. 

2>ie  @eerofenwur$el  enthalt  außer  ©erbfloff  unb  ©aUuSfdure 
aurf)  einen  gelben  garbtfoff,  ber  (icr)  beim  gdrben  fpdter  an  M'< 
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Beuge  anlegt.  SßBenn  nämlich  aue  einem  83abe  *on  1  $funb  Teerofen* 
»urjel  7  SOTal  nach  einanber  jebedmal  1  9>funb  gebeutet*  SBaumwollen* 
$eug>gefärbt  wirb,  fo  werben  alle  3euge  gleichförmig  gelb  gefärbt/ 
aber  nur  bie  oier  juerjt  gefärbten  nehmen  in  einer  <£ifenauf(6fung 
eine  g  r  ü  n  g  r  a  u  e  garbe  an  ,  bie  übrigen  b  r  e  i  bleiben  unoerdnbert. 

f?aben  alfo  bie  93ier  erflen  allen  ©erbfloff  auögejogen,  unb  1  »pfunb 
Teerofen  wurjel  reiben  £in  4  $funt>  »aumwollenjeug  grüngrau 
$u  färben. 

3um  gärben  würbe  bie  ®eerofenwur$el  fd>on  oon  ©tebitfch 
unb  SÖo^mer  empfohlen,  worauf  wenig  SHücf  ficht  genommen  würbe. 
3m  3a£re  1814  machte  ber  2tpot$efer  @chamd  $u  ^eterwarbetn 
neuerbingdaufmerffam  auf  i$re  färbenbe  (Sigenfchaft.  3m  3a$re  1820 
fchrieb  ich  eine  2fb$anbfung  über  bie  «öerwenbung  berfelben  jam  gär- 
ben, bie  ftd^  in  £>tngter'd  üttagajin  ber  gdrbefunfl  3.  &anb  abge^ 
brucft  befindet.  SWach  unb  nach  nat)m  ber  ©ebrauch  berfelben  in  ben 
gdrbereien  fo  über^anb,  bag  jefct  jährlich  oiele  taufenb  Zentner  oer« 
arbeitet  werben. 

Hud  meinen  ©erfuchen,  welche  ich  mit  ber  SBurjel  ber  weißen 
©eerofe  unternommen  $abe,  ergibt  ftch,  baß  fie  ftch  in  ber  gdrberei 
faf!  ganj  wie  ©alldpfel,  Änoooern  unb  SÖabla£  oer^ält,  unb  mit  ben 
<5tfenbei$en  bauer&aftere  garben ,  a(ö  bie  ©aHäpfel  liefert.  SO?it  oer-< 
fcr)wächten  (Sifenbeijen  werben  bie  fünften  grauen  garbenabftufungen 
erhalten. 

Um  baumwollene  ©ewebe  unifchwarj  $u  färben,  werben  biefe!» 
ben  mit  6  ©rab  flarfer  holjfaurer  (gifenauflofung  vorbereitet,  unb  in 
einem  ®eerofenwur$elbabe  auf  nacbftet)enbe  SBeife  gefärbt.  »9D?an 
bringt  bie  SBaare  in  öaa  f?anblaue  SBab  über  beu  ijafpel  ein,  winbet 
3/4  Ötunben  ununterbrochen  $in  uub  wieber,  lagt  eine  £albe  ©tunbe 
lang  gelinbe  fodEjen,  woburch  ein  9tto£renfcbwar  j  erhalten  wirb.** 
SHabenfä)warj  erhält  mau  burch  3"fa&  oon  (Sampechehol$abfub. 

Sine  anbere  2trt  u  ni  fd)  war 5  ju  färben  befielt  barin,  baf 
für  100  9>funb  baumwollene  Stoffe  60  q>funo  @eerofenwur$el  mit 
Sffiajfer  abgefocht,  unb  aud  bem  21bfuoe  bie  ®chleimt£eile  mit  2  bi6 
3  $>funb  Mann  nieoergefchlagen  werben ,  in  bie  Jeiße  glüffigfeit  bie 
Stoffe  eingelegt,  Dann  audgewunben  unb  in  einer  Cäfung  oon  20  9>funb 
(Eifenoitriol,  bem  $ur  Söinoung  ber  freien  @chn>efelfäure  1  $funb  q>ott* 
<*f<he  $ugefefct  wirb,  ober  in  effig--  ober  £ol$faurer  (Sifenauftffung 
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fcr)warj  gefdrbt  »erben.  9*a<r)  bem  Sdrbert  fdgr  man  bie  Sarbt  gut 
anfallen,  e$e  gewdffert  wirb. 

SBenbet  man  ftatt  Sifenoitriol  fcrjwefelfaure«  Sifenornb  an,  fe 
entwtcfelt  jtdj  bie  garbe  fctyrieller,  unb  e$  ifl  nicfct  nöt^ig  fie  an  b» 
Suft  anfallen  ju  laffen.  QfCttßrrfl  tief  wirb  bie  garbe  erhalten,  wenn 
bie  28aare  oorfcer  mit  7,6  Tttaun  unb  y3,  3innfalj  gebebt,  noa)ber 
au$gewaf<r)en ,  bann  im  @ecrofenwur$elabfube  imprdgnirt  unb  in 
(Sifenbabe  gefdrbt  wirb.  Senn  biemitSurjelabfub  imprdgnirteSBaarr 
in  einem  Reißen ,  f<r)wac$en  boppelcfcromfauren  Äalibabe  burcbgenom; 
men  wirb/  erhält  man  ebenfand  ein  tiefet  ®ct)war5.  ©raue  garben- 
abflufungen ,  bie  man  mit  feinem  anbern  $flan$enförper  fo  fcbfln  aU 
mit  ber€5eerofeuwurjel  erreichen  fann,  werben  burc$  wabere  (Sifen- 
bdber  erhalten. 

©cfjafwolle  un&  wollene  ©ewebe  werben  auf  biefefoe 
Ärt  nur  mit  bem  Unterfd^iebe  gefdrbt,  bog  bie  Operationen  fo^i) 
gegeben  werben. 

(Sin  bauer^afteö  guted  ©eerofenfdjwarj  wirb  erhalten,  wenn 
25  $funb  ©crjafwoOenjeuge  mit  bem  Bbfube  von  25  $funb  ©eerofw 
wurjel  unb  1  bi«  41/,  9>funb2üaun  angefotten  werben,  bann  in  einer 
2tufföfung  oon  2'/»  $funb  (gifenoitriof,  ber  etwa«  $ottaf<r)e  ober  ji» 
fautter  Urin  £ugefe£t  ift,  focr)enb  gefärbt  wirb,  Diefeö  ®cf)warj  fann 
nocr)  tiefer  erhalten  werben,  wenn  bie  SBaare  na  er)  bem  gdrben  bnr<b 
ein  r}eijjed  (Sampecr)e£oljbab  paffirt  wirb. 

3n  ben  Äattunbrucfereten  biettt  bie  SßBurjel  ein  «Wittel  an  bie 
ipanb,  gleich  bem  Änoppernertraft  örtliche)  ®cr)warj  ein^ufarben, 
woburcr)  bie  nacfjfjer  einjubruefenben  rotten  unb  oioletten  2Cbfritfungen, 
welche  im  Ärappbabe  audgefdrbt  werben,  feine  Trübung  annehmen, 
welcr)e6  beim  93orfärben  mit  (£ampect)e^otj  fcrjwerer  ju  oermeiben  ijt 

0ct)öne  unb  Dauerhafte  graue  Uniböben ,  bie  mit  farbigem  (Snle» 
oagebruef  aufgearbeitet  werben,  erhält  man,  wenn  bie  ©aare  mit 
SBajfer  oerfctywdctyeu  effig*  ober  r)oIjfauren  Sifenauflofungen  »or&<- 
reitet,  bann  im  Teerofen wurjelbabe  bid  jur  Nuance  gefdrbt  werben. 
Diefe  <§cr)attirungen  werben  eigent^umlicr)  nuancirt,  wenn  bem  SM* 
auf  1  $funb  SEBurjel  3  2otfy  Ceim  in  2Ba|Jer  geloft  $ugefe|jt  wirb. 

Die  (Sifenbafen  beim  <£infdrben  röt£licr)grauer  Drucffarben 
ben  in  folgenber  Seife  oerwenbet :  für  X)  u  n  f  e  \  g  r  a  u  1  £bei(  ejfig* 
faureö  (Eifen  6  ©rab  »aume  mit  7  feilen  ©ummiwajfer;  für  <W 
telgrau  1  $£eil  effigfaured  Sifen  mit  9  $r)eiten  ©ummiwajfer;  fnr 
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j&illgrau  l  %$til  effigfaure«  (Stfeit  mit  11  £$et(en  ©ummtwaffer, 
unb  für  ein  gons  $etfe*  ©rau  1  £$eü  ejfigfaure*  (Stfen  mit  18  9Kaf « 
t^et'Crtt  ©ummiwaffer. 

£ie  95e$anbtung  ber  gebrucften  SGBaare  beim  Steinigen  im  £u$» 
fot^babe/  SEBaföen  unb  gdrben  ifl  brn  vorangegangenen  Mannten 
93erfa£ren  gang  gleicfc.  2tud)  fann  man,  wie  bie  anbern  falbfdrbenbcn 
$flanjenfioffe,  bie  weiße  ©eerofenwurjel  für  bie  2)ar(iettung  mannicfe* 
faltiger  90?obe«  unb  üRigfarben  in  ©efellftaft  mit  anbern  Pigmenten 
in  ber  gdrberet  oerwenben.  £em  jtrappbabe  gugefefet,  geben  »er* 
fcbwdcfjre  (Sifenbeigen  (t7a6artige  @d)attirungen  von  einem  eigent^üni' 
fielen  $on. 

@efet  man  bem  Ärappbabe  feiner  ©dreien  tfreile  entzogenen  6e* 
rofenabfub  ju,  fo  wirb  oorjüglufc  mit  ber  93aftd  für  »raun  eine  fatte 
garbe,  unb  mit  concentrirten  (Sifenbeijen  fd>6ne*  intenftoe*  @$warj 
wjeugt,  wobei  betrd<$tlid)  Ärapp  erfpart  werben  fann.  gdrbt  man 
j.  93.  dtot^braun,  fo  leiflen  6  $funb  Äropp  unb  4  $>funb  @eerofen< 
»urjet  fo  oiel  a(0  10  $funb  Ärapp  allein.  Tiud)  a!6  3ufa$  ju  ben 
abjeftio  gelbfdrbenben  3>flanjenpigmenten  werben  mit  ber  i&eije  für 
Olioen  bauer^afte  Olioenfarben  mit  einem  £ticfc  ind  ©raue  erhalten. 

£ie  getroefnete  @eerofenwurjeI  ifl  fe$r  wohlfeil  im  greife,  unb 
tonn  burcr)  bie  $anb(ung  (S.  Ceucfjd  u.  <£omp.  in  Dürnberg  ber 
Zentner  für  4  ©ulben  r$einifd>  belogen  werben. 

$te  txüntu  %8aUnuf)id>aitu  unb  btc  SSattmtt »ttrjel. 

£U  grünen  SSBalln uj fetalen  unb  bie  SÖaltnuf?  wurjel 
beö  gemeinen  3Ba((nufibaume6  (Juglans  regia),  welcher  in  ben 
meijlen  Cdnbern  oon  (Suropa  wddjjl,  werben  $auftg  jum  gdrben 
verwenbet. 

£ie  S(ÖaUnufjf<$aren  benennt  ber noer) grünen  dufern Umgebung 
ber  grüßte  ober  Sflüjfe.  ©ie  finb  fleißig,  duß erlicfc  grün,  innertieft 
»eif  oon  garbe,  im  ©efcfcmatf  fe$r  bitter  jufammenjie^enb.  ter 
»eifje$£eilberfelbew  fdrbt  bie  ginger  braun,  unb  wirb  ber  Cuft  auflgefejjt 
bnra)  Kbforbtion  M  ®auerflojfd  erjt  braun  unb  julejjt  fafl  föwarj. 

Mad)  &  r  a  c  o  n  n  o  t  entsaften  bie  grünen  SHufJföalen  ®tdrfme$(, 
bittern  @toff ,  ber  bur$  93erbtnbung  mit  fcauerftoff  fo$(enartig  wirb, 
Äpfelfdure,  ©erbjloff ,  (Sitronenfdure,  p$o*p$orfauren  unb  fleefauren 
Äalf  unb  Sali. 

2>ie  SBfaOnußfc^alen  (äffen  f!c$  nur  bann  eine  befitmmte  3*tt  lang 
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aufbewahren,  wenn  fie  oon  ooHfommen  reifen  Muffen  abgetofl  werben. 
90?an  fiiUt  l>amtt  gaffer  ober  Äufen,  unbgiejjt  Darauf  fo  oiel  SSBajfer,  baß 
biefeö  jwei  ginger  fcocr)  barüber  fte£t.  2iuf  biefe  SBeife  Iaffen  fie  ft$ 
ein  3a£r  lang  ober  noct)  fdn^er  aufbewahren.  @ie  würben  hingegen 
in  "2  bis  3  Senaten  oerberben,  wenn  man  fie  oor  3*itigung  berSttüjfe 
abnehmen  würbe. 

©er  2lbfub  ber  grünen  ©cfjafen  ift  brdunlicr),  wirb  aber  an  ber 
8nft  balb  bunfelbraun  tmb  bebeeft  fid)  beim  gtnbunjten  mit  einem 
fd)warjen  ipdutdjen ;  ber  eingebunftete  @aft  ifl  in  SSBaffer  let'djt  Ideii* 
unb  fann  als  rör^(tct)  bunfelbraune^aftfarbe  gebraucht  werben.  9Ran 
bereitet  ben  ?(bfub,  inbem  man  bie  Schalen  eine  r)albe  0tunbe  lang 
mit  SBaffer  fodjen  lagt.  @egen  tt)emifd)e  SKeagentien  »erhalt  fta>  ber 
2BalInu§abfub  folgenbergefialt : 

Wo^o!  fdllt  ben  garbjtoff  in  (Sejtalt  eined  braunen  Sttieberfajragä, 
ber  in  focr)enbem  SBajfer  auflödlicr)  ift ; 

Mfafien  machen  bie  garbe  bunfler ,  bie  (Sauren  geller ; 

Waun  verdnbert  nicr)t  merftidn 

3innauflöfungen  machen  ü)n  afcr)farben; 

@rt)wefelfaure6  (Sifen  bunfelafdjgrau,  fajl  fctywarj ; 

@d)Wefe(faurer  3inf  trübt  unb  bunfeft 

®djwefelfaure$  Tupfer  bilbet  wenig  brdunlidjgrünen  lieber- 
Wag ; 

(Sifenornb  wirb  oon  bem  tfbfub  aufgeloft,  unb  ed  bilbet  ft<$ 
fcr)war$e  Sinte; 

9)?etallifä)e0  gifen  (oft  ftd)  unter  bem  3utritte  beruft  nad)  unb 
nad)  auf. 

3n  ber  gdrbefnnft  befdjrdnft  ftcr)  ber  ©ebraud)  ber  SBaUnufj- 
fc^alen  auSfd)liefHicr)  nur  für  (Schafwolle  unb  fdjafwollene  Stoffe. 
2>ie  SGBurjel  unb  Sttinbe  enthalten  baflfelbe  Pigment,  jebod)  nidjt  in  fo 
bebeutenber  Spenge,  alö  bie  ©dualen. 

2>er  garbftoff  ber  2ÖaUnufjfcr)aten  beji&t  ein  fo  groged  fceftreben 
ftcr)  mit  ber  $BolIe  ju  oerbinben ,  baß  biefelbe  felbft  o£ne  $Bei$e  eine 
fef>r  faltbare  Jpafetnufj--  ober  falbe  garbe  annimmt/  wobei  bie  SEBolIe 
fo  fanft  bleibt,  al$  fie  oor  bemgdrben  war,  unb  baburd)  Ieirr)t  fpinm 
bar  wirb,  SBeil  aber  bie  auflö$licr)en  Steile  ber  SBa(rniißfd>aIen  eine 
fortfcr)reitenbe  S3erdnberung  erfeiben,  unb  bie  3eit,  na*  welker  man 
bie  eingeweihten  (Skalen  anwenbet,  ftcr;  nidjt  genau  befrimmen  faßt, 
fo  fann  man  mit  benfelben  fe£r  oerfd)iebene  garben  erhalten,  bie  aber 
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immer  falbe  ober  fogenannte  83  urjelfa  rben  ftnb ,  wdcfre  rae$r 
ober  weniger  in*  «Biolettrot Je  flehen,  jebcd)  alle  eben  fo  Dauerhaft  finb. 

&eim  Sdrben  mit  Sflufjfdjalen  wirb  eine  ber  ®df>attirung  ange* 
mejfeue  9J?enge  berfelben  eine  rei<$lid)e93iertelftunbe  gefacht,  ber2tbfub 
für  ben  ©ebraucfc  abgesoffen,  ber  SKücf  jlanb  au$gebrucft  nnb  weg* 
geworfen. 

£>ie  Sbeijmittel  bienen  in  ber  @$afwoUenfdrberei  beim  garben 
mit  ben  9lußf<tyalen  nur  baju  bie  Sarben  ju  oerdnbern  ober  benfelben 
mefjr  ©lan$  ju  geben.  2)er  fllaun  befonberd  liefert  bamit  eine  gefdt* 
tigtere  unb  lebhaftere  garbe,  wenn  bie  Solle  oor  bem  Sdrben  bamit 
angefotten  wirb. 

Um  $ucf>  ober  gefponnene  ©olle  o£ne  Vorbereitung  mit  SEßall* 
nuf fetalen  ju  färben,  barf  man  beiDe  nur  mit  lauem  SGBaffer  tränfeu, 
e£eman  fie  in  baä  33ab  eintaucht,  in  welches  man  ftefooft  wieberbringen 
muß,  bis  bie  gewünf^te  ^cfjattirung  erlangt  iß.  2Benn  $udje  gefärbt 
werben ,  fangt  man  mit  ben  bunfelften  ®djattirungen  an,  unb  enbigt 
mit  ben  licf)te(len;  wenn  man  aber  gefponnene  SEBolIe  färbt,  fo  werben 
juerft  bie  gellen  ©djattirungen  gegeben  unb  man  enbigt  mit  ben  bunflen, 
wofür  bei  jebem  (Einfahren  frifefcer  2lbfuo  $ugefe&t  wirb.  Sucher,  bie 
vorder  nic^t  geblaut  fein  foUen,  fann  man  burd)  9?ufjfd)alen  erjl  eine 
falbe  garbe  geben,  unb  fie  naef^er  in  23  rubelt  oon  (£amped}e$o(j, 
Gumad)  unb  (£ifenoitriol  auffärben,  £duftg  wenbet  man  ben  ftaxb* 
jlojf  ber  Sflufjfdjalen  beim  @^warjfdrben  ber  Sudjer  an,  wo  man 
einen  ©runb  bamit  gibt. 

91ad)  55 ert Rollet  werben  bie  2BaHnußfdjalen  in  ber  beru^m* 
ten  ©  o  belind-S9?anufactur  auf  mannigfaltige  2(rt  jum  Serben  ber 
@d)afwolle  oerwenbet.  ÜÄan  bewahrt  fie  bafelbjl  in  mit  SBaffer  zube- 
reitetem 3uf!anbe  2  3a^re  auf,  e£e  man  ©ebraud)  baoon  madjt,  weil 
man  bemerft  haben  will,  oaf)  fie  alöbann  mehr  S«rbftoff  abgeben  follen. 
0ie  befi£en  in  folgern  3"ftanbe  einen  auffallenb  unangenehm  ftinfen* 
ben  ©erud),  welker  burefc  ben  Sortlauf  t>er  ©d^rung  erzeugt  wirb. 

SSSenn  mit  2Ballnu|jwur$el  wollene  ©toffe  gefärbt  werben, 
fo  ifr  eö  am  rathfamflen  bie  SBurjel  in  @pdne  gefönitten  in  SGBaffer 
aud^ufoc^en ,  ben  Sefoft  burd>  Ceinwanb  ju  feigen,  um  alle  ipoljfrag-- 
mente  $u  entfernen  unb  fo  im  Sdrben  $u  oerwenoen,  wobura)  alle  %U> 
(fen  oerniieben  werben ,  bie  fonft  fo  lei<fcr  burd)  Berührung  ber  SBoHe 
mit  ber  SBurjel  entfielen.  X>te  SÖurjeln  enthalten  weniger  S^rbfloff, 
ale>  bie  ©egalen,  bah«  mehr  baoon  genommen  werben  rauf. 
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Söeim  gärben  mit  bem  Defoft  ber  SBallnufhourjel  bringt  nun 
bie  f<$afwollenen  Stoffe  in  bad  $ab,  gibt  anfängtia)  mdfig  geiier 
unb  »erftärft  baöfelbe  btd  bie  ©djattirung  ber  garbe  erregt  ijt.  3Ä«n 
färbt  erjl  bie  bunflen  $6ne  unb  enbigt  mit  ben  (intern.  33ri  gefoon« 
neuer  ffiolle  wirb  umgefe^rt  verfahren.  ÜWit  ber2Bur$el  unb  bemSÜn« 
benabfube  (äffen  ftc$  ber  0cf)afu>oHe  in  93erbinbung  mit  ben  gifen*, 
Stupfer*  unb  9EBiömut$fal$en  Dauerhafte  Drap*,  (3$iefer<  unb  anbere 
bunfle  SRobefarben  erteilen. 

3n  ber  §eibenfärberei  pnbet  bae)  SfiBallnujjpigment  feiten 
BJerwenbung,  in  ber  Baumwollen*  unb  Seinen  färbe  ret  gar 
feine,  wogegen  ee)  in  ber  £ol$färberei  btent  um  bae»  SWufibäimiM 
bunffer  ju  färben. 

(Sine  fcfeöne  braune  ©aftfarbe  liefern  bie  Sftufifcrjalen ,  wenn  man 
fie  faulen  laßt  unb  mit  fttaun  oerraifa>t,  ober  au  er)  benTlbfubmit 
Wann  oerfe&t  einbunflet. 

Dem  garbfbff  bed  europäifa^en  gemeinen  2Ballnufibaume$  reijt 
ft<$  in  gleicher  (Sigenfdjaft  ber  länglich  fruchttragend 
f  et  w  a  r  j  e  u  fj  b  a  u  m  (Juglane  nigra  oblonga) ,  welker  in  Hav 
tita  wär^ft,  an.  @owo$l  ber  SKinben*  M  ber  ®c$alenabfub  erteil« 
ber  ®<&afwou"e  o&nefceije  eine  bauerr)afte  tabah  ober  faftanienbrao« 
garbe,  meiere  burcfc  Xtaun  nocr)  glänjenber  unb  bauerfcafter  erfa>ewt 
Dura)  3ufa£  oon  Qsifenauflöfung  wirb  bie  braune  garbe  betrdd)t(id) 
bnnfler.  *9?it  fcfewefelfaurem  unb  r)ol$faurem  (Sifen  fann  bad  ^ignunt 
jum  ®cr)warjfärben  bienen. 

Solenn  baumwollene  unb  1  e i n e n e  @toffe  mit  ber  effigf«»' 
ren  fcfronerbe  unb  bem  ejfigfauren  (Stfen  entweber  für  fid)  ober  w 
mifcr)t  gebrucft,  unb  bann  im  21  bf  übe  berSRiube  gefärbt  werben,  er^it 
man  oerfd)i  ebene  @cr)attirungen  oon  braun ,  brap  unb  fcbwarjen  Sor- 
ben. SWitÄBajfer  oerbunnteSifenauftöfungen  geben  Nuancen  »enörau. 

$>i*  ©ranatäpfelfefcale«. 

Die  ©ranatäpfelfefralen  entsaften  neben  abjrrinajreii&ew 
unb  vielem  (Srtraftioftoff  au  er)  oiel  gelbfarbenbea  Pigment,  ©ie  ertj«- 
(en  ingoige  ber)  le£tern  bem  baumwollenen  ©ewebe  mit  ber  effigfww 
ZfyonttU  vorbereitet  eine  gelbe  ine)  ©runlidje  ftcfc  neigenbe  garbe,  werben 
aber  in  ber  3eugbrucferei  feiten  allein  oerwenbet,  weil  bad  SSBeiJ  i* 
©ranatapfelbabe  buro>  ben  <£  r  traf  tiv  fr  off  flarf  alterirt  wirb. 

3n  granfreiefc  werben  fie  meiße«*  alt  3«fa|  beim  gärben  n« 
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ber  Ctuercitronrinbe  gebraust,  um  nict*t  Mofl  Dltoen*,  fonbertt  au$ 
intenfioe  unb  gfdnjenbe  Orange* ,  (Eanel'  unb  cfcocolabenfarbige  2fb(lu' 
funken  in  Sftitwirfung  von  Ärapp  ju  erzeugen.  $te  (Erfahrung  $at 
gezeigt,  bap,  wenn  man  ba6  Ärappbab  mit  Ouereitronabfub  verfemt, 
bie  Temperatur  reim  garben  nicfct  fro*'  gegeben  werben  barf ,  weil 
fonft  ber  Ärapp  ba$  bereite  entwicfate  unb  aufgefärbte  duercitron» 
pigment,  fobalb  boö  Jbab  82  ©rab  SHeaumur  überfdjreitet,  wieber  au«* 
treibt;  welche*  nic&t  gefd)ie$t  wenn  man  Ouercitronrinbe  mit©ranat- 
dpfelfdjalen  vermengt  £at.  (£$  empfiehlt  ffd^  ba£er  ein  fold^ea  93erfa£ren, 
um  jene  garbem&c&attirungen  in  i£rem  £$<tyflen  ©lanj  $u  erhalten. 

2>ie  grauen  garbenabflufungen,  welche  burcfj  oer-- 
fc^wäd^te  (Sifenbeijen  mit  ben  ©ranotdpfelfcr;aIen  erraffen  werben, 
geicbnen  jicr>  abweidjenb  von  ben  SNuaneen,  bie  ber  ®umac$,  bat 
33abla$  unb  bte  ©allapfel  liefern/  au6.  @ie  erfcfjeinen  immer  mit  einem 
@ticr)  tn'd  ©e(b[tc^e/  wie  biefee*  bei  allen  fa^Ifdrbenben  ^flanjenfroffcn 
ber  Sali  ift ,  beren  Pigment  flcf>  me£r  bem  gelbfdrbenben  nd^ert. 

90?it  crjromfaurem  Sali  geben  bie  ©ranatdpfelföalen  auf  (Baum^ 
wollgewebe  ecfc»ted  brdunlicftea  ©clb.SSBenn  2  Steife  ®ranatdpfelf<ftalen 
mit  8  S:^et(eif  SSaffer  unb  1  £$eü  Kupfervitriol  falt  au6ge$ogen,  mit  bem 
3u6&uge  Äattune  getrdnft,  einige  Tage  ber  Cuft  erponirt  unb  na^er 
auagewafcfjen  werben,  wirb  nacr)  Glinge  ein  bauer$afte6  &rdunlicr)' 
gelb  erhalten. 

$i(  Kärnten  ber  tuilbett  Äafhmtem 

£ie  grünen  ® dualen  bed  w  i  I  b  e  n  £  a  jl  a  n  i  e  n  b  a  u  m  e  d ,  audj 
SH  ofifaflanic  genannt,  fommen  ben  grünen  Sffiallnujjfdjalen  am 
ndajften ,  unb  fönnen  ald  bad  befte  Surrogat  für  btefelben  betrachtet 
werben,  gür  ben  ©ebraucfc  im  garben  werben  fie,  wenn  jte  (Icr)  von 
ber  Äa(lanie  I6fen  unb  von  felbjl  abfallen,  verwenbet. 

£>ie  Slbfocfyung  ber  grünen  @cr)ale  beflfct  eine  au6  bem  ©elben 
in$  SBraunrot^e  ftd)  Jinneigenbe  garbe,  unb  fdrbt  o$ne  93ei$mittel  bie 
®cr)afwoUe  gefditigt  (eberbraun. 

2>octor  ©eitner  $at  im  3a£re  1809  verfcr)iebene  93erfu*V  mit 
ben  ®c&alen  ber  wilben  Äaflanien  in  ber  ®c&afwollen*  unb  ®eiben- 
fdrberei  unternommen,  unb  gezeigt,  bafj  bie  fünften  unb  Dauerhaf- 
teren garben  baburä)  erzeugt  werben ,  wenn  bie  Stoffe  im  2tbfube  ge* 
fdrbt,  unb  nac$ge£enb$  burcfy  bieJöeijmittel  bie  garben  ternirt  werben. 
2fuf  biefe  Seife  na$m  leberbraun  gefärbte*  @c$afwollentuc$,  in  einer 
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^uftffung  von  (Sifenvitriol  burd)  einjlünbigee  Äocfyen  eine  butifelolioen« 
grüne  garbe  an;  in  fdjwefelfourer Äupferaufföfung  eine bunfelbraune; 
in  aiaunaufföfung  eine  gelbu'cr)graue  tnd  Rotr)e  foielenbe ;  im  faljfou' 
renBinnbabe  eine  bronce;  im  ©leijucferbabe  eine  fatte  ^ellrot^brauue: 
im  fafpeterfauren  3infbobe  eine  feurige  rotfjgelbe;  unb  im  fa)tvef<[- 
fauren  3infbabe  eine  umbrabraune  garbe  an. 

Surcrj  Aufleben  mit  biefen  »ergebenen  ^al^erbinbungen  unt 
uad)£erige$  gdrben  im  grünen  ©cfjafenbabe  fönnen  gleicfy  ben  Sali 
mifjfdjafeu  gute  SKefuItate  erhielt  werben. 

2tucr>  bie  SKinbe  beS  wilben  Äaftanienbaumed  fann  jum  Sdrben 
oerwenbet  werben.  2>'\t  erteilt  bem  Ceber  eine  rotfje  garbe,  unb  färbt 
nacr)  2>  a  m  b  o  u  r  n  e  p  mit  2Biömut£  gebeizte  ®cfyafwoUe  bunfelbroun. 

SKidler  £at  oergfeicfcenbe  93erfucfye  mit  ber  Äafianienbaumrinto 
unb  ben  ©attdpfeln  angefleüt,  auö  welken  rcfultirt,  ba&  ejfigfaurt 
$£onerbe  gelbbraun;  effigfaureö  CStfeti  afdjgrau,  fcf)wefelfaure6  ßif<n 
matt  ^'ilbergrau  geben,  wd^renb  in  berfelben  Reihenfolge  ©allapfel 
matt  Cicfctgelb ,  Sttdufegrau  unb  perlgrau  liefere.  (Sin  ©emifdj  wn 
3  Reifen  ejfigfaurer  $£onerbe  unb  1  $£eil  effigfaurem  Gifeu  g<b<n 
mit  bem  Rtnbenabfube  ein  fdjönea  Olioeu,  (tarf  ind  ©raue  (le*en^ 
wel<$ed  lebhafter  ald  mit  ©alldpfel  t(t.  £iefe  SSerfudje  beroeifen,  fcflji 
ft<^>  bie  &afranienbaumriube  fe^r  gut  für  3)?obefarben ,  weniger  $inj}f 
gen  ju  ©cf)War$  eignet,  wobei  fie  bie  ©alldpfel  nict)t  $u  erfejjen  cermag. 

3m  ipanbel  Pommt  feit  einigen  %afyren  auct)  Äa  fr  an  i  e  n -  S r 
traft  oor,  welker  juerfr  in  granfreict)  bargefreUt  würbe.  S>orieUe 
erhielt  von  ber  Regierung  für  biefeö  9>robuft  im  3a£re  1825  unb 
1826  ein  15jd£riged  Privilegium.  (5ö  wirb  bereitet,  wenn  gerafpelte« 
ober  gefcfcnitteneä  Äa|tanien(>ol$ ,  fo  wie  Äaflanienfdjalen  wieber^olt 
mit  Sßajfer  audgefocfyt,  ber  ?Ibfub  auf  20  ©rab  abgcbampft  uub  an 
ber  Cuft  getrocfnet  wirb.  20  yfunb  £oI$  geben  i«/a  $funb  trocfnen 
gjrtraft ,  welcher  braunrot^,  von  gfadartigem  gtdnjenben  Sbrud), 
erlid)  flufammen^iehenbem  ©efcrjmatf  ijl,  (icr)  in  faltem  SBajfer  fajiW' 
in  fiebenbein  hingegen  leidet  auflöjr.  SÖeim  Sürn'fcijrott)  färben  Jat  nun 
93erfud)e  bamit  unternommen  unb  gefunben ,  baß  8  2ot£  Srtraff  für 
5  «pfunb  ©arn  hinreichen,  bie  garbe  nocr)  gldnjenber  al3  burö)  ®# 
apfel  herjujleUen.  3n£oon  wirb  ber  gerb(!offr)alfige  (Straft  beaÄafl* 
nien£olje0  jratt  ber  ©alldpfel  in  ber  ©eibenfdrberet  je&t  atigemein  w 
wenbet,  woburcr)  eitfe  #oflenerfparnifj  gegen  ©alldpfel  wn  50 
cent  refulttrt. 
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£>a$  iBabfafc,  welcfyed  aud  Oflinöini  unb  »om  Senegal  nacfc 
Suropa  gebracht  »trb,  tjl  bie  ©cfjote  ober  edjale,  rnfc^e  bie  gnidjte 
ber  Mimosa  cineraria  umgibt.  Q$  enthält  ©alludfdure,  ©erbfloff, 
einen  rot£ficf)en  garbjloff  unb  eine  fticffloff Saftige  90?aterie.  ©ein  ©e- 
£alt  an  ©erbfloff  ijt  geringer  att  in  bem  ©uniad),  ben  ©alldpfeln  unb 
ben  Änoppern,  unb  im  93ergleid>  $um  @e£aft  an  ©aUu$fdure,  welche 
betrddjtlid)  barin  oorfommt,  bitrfte  ed  bei  feiner  anwenbnng  in  ber 
gdrberei  mejjr  burdj  ben  @e(>alt  an  ©alluöfdure  als  an  ©erbftojf 
wtrffam  fein,  auefc  uermoge  bed  rot^lidjen  garbjloffeä,  ber  ftd)  auf 
SBBoOe,  @eibe  unb  J&aumwolJe  befeftigen  läßt. 

23  aper  £at  bie  iöabfa^fcboten  einer  cfyemifc&en  3erglieberung 
unterzogen,  unb  in  lOOX^eififnberferbenfofgenbe^efianbt^ilegefunben  : 

M<™  64,4 

©erbfloff  mit  etwaö  ©ummi,  ®cfcfeim  unb  (Sxtraftiofloff  16,2 

©allu6fdure   4,1 

Ojrnbirter  (Srtraf tiüRoff   9,2 

SBafjer   3,1 

£af$e  unb  KerUifl    3,0 

Tob 

Äuö  100  Steilen  ofh'nbifcfcen!  fcabfafc  $ie£t  fodjenbeö  SSBajfer  49, 
aud  feitegattfcftein  57,  unb  auö  eben  fo  oiel  ber  bejten  ?lfeppogalU 
dpfel  87  ?iufIo6licftee  auö. 

Servern  unb  bie fcabla&föote geben  »ergebene  garbennuancen, 
fie  entsaften  bafcer  mobifleirteu  garbftoff. 

2>er  wdfferige  äbfub  oon  Kahla!)  riedjt  (larf  wie  ©aüdpfelabfub, 
fd^meeft  fufilief)  unb  weit  weniger  $iifammenjie£enb  alö  biefer.  2tfaun 
unb  faljfaureS  Sinnojrpbul  fallen  baraud  einen  rot^farbenen  lieber« 
Wag;  ejfigfaureö  Weitinen  fleiföfarbenen ;  ejfigfaureö  Äupfer  einen 
djocolabenbraunen  unb  föwefelfanreöSifen  einen  blauen  mit  «Koalier;* 
grau  tfermtfdjten  ttieberfölag.  Sffigfdure  ntac&t  biegarbe  fatter,  wo* 
gegen  e^wefelfdure  einen  Diieberfälog  hervorbringt.  <ü?it  dEjromfaurem 
Äali  gibt  33ab!a&  bauer^afted  SÖrdunlidjgelb. 

3n  ber  gdrberei  werben  bnrdf)  beu  ^abfafrabfub  d£nlidf>e  garben 
wie  t>utd)  bie  28allnupfd!)alen  galten,  nur  jlec&en  bie  fa^en  2(b(lu- 
fungen  berfelben  weniger  infl  5Hot$e  ald  bei  ben  ledern. 

Serben  ©eibe,  «Baumwolle  unbSSBolIe  ungebeijt  miteinanber  in 
einem  SBablalja&fub  be£anbelt,  fo  er£dft  bie  ©eibe,  befonberd  aber  bte 
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Baumwolle  eine  buuflere  garbe  alo  bieSÖoHe.  @inb  bie  Stoffe  ataunt, 
fo  er^dfr  man  ro^lic^ere  fa£le  garben ,  unb  wenn  fie  einen  Orunb 
von  (Eifenojpb  r)aben,  werben  fie  rfar)lid)fct)warjgrau.  ©olle  err)M 
bnrct)  bad  gdrben  mit  &ablar)  einen  fer)r  milben  Angriff. 

3n  ber  3*ugbrucferei  wirb  bad  83abla&  mir  effigfaurer  $r)onerbe 
ober  effigfaurer  (£ifenauf(öfung ,  aud)  in  einem  ©emifö  von  betben 
oerwenbet,  um  ben  baumwollenen  troffen  fowofcl  burcr)  örtliche*  €tn* 
fdrben,  ald  burer)  flpplication«farben  oerföiebene,  befonberd  graue 
2lbftufungen  burd)  oerfc&wacfcte  (Sifenbeijen  $u  erteilen. 

fcablat)  liefert  ein  eben  fo  fcf)6ne6  ©rau  wie  bie  ©alldpfel,  onb 
nocr)  ein  lebhafterem  ald  ber&umacr);  au$  befttjt  ber  $3abfar)abfubbi» 
gute<£igenf<r)aft,  bei  örtlich  ein^ufarbenben  grauen  ©djjattirungen  in  ben 
weigen  ©runb  nidjt  einjufdrben. 

@owor)l  für  ?(pplicationdfarben  al$  aud)  im  ©ebraudj  jum  San 
ben  wirb  ber  »ablar)farbjtoff  fretd  nur  78  ©rab  SKeaumur  Sanne 
auflgejogen,  weil  burcr)  Stocken  ju  oiel  @c$leimtr)eile  aufgetöfi  werben, 
bie  bem  ©lan$  ber  Sarben  nac$tt)eilig  finb.  gür  £>ampf-  uno  Safe!-- 
brucffarben  wirb  ber  2)efoft  burct)  Hbbampfen  in  ben  benötigten  (Eon 
centrationepunft  gebraut. 

$>ie  £>ituMt>e*^cbotett. 

Diuibiue  aucr)  Ctbibioe  genannt/  ifl  bie  gruc^rfcr)ole  ber 
Caesalpinia  coriaria ,  eined  ftrauctyartigen  &aume6,  welcher  20  W 
80  gug  £ocr;  in  ®übamerifa  wdcfcft ,  unb  aud^  auf  Samaifa  angetrpf» 
fen  wirb.  ®ie  würbe  juerfl  imSa&re  1769  audGaraca*  naa}  Spanien 
gebraut.  Die  föäume,  welche  bie  X)ft>ibtt>i  liefern,  feigen  bet  ben 
Spaniern  los  dividivos.  @ie  $aben  boppelt  gefieberte  83l4tter  w& 
tragen  gelbe  %(umena"r}ren.  £ie®d)oten  finb  im  getrocf  neten  3uftän&'' 
wie  fte  im  Jjanbel  oorfotnmen ,  fdjlangenfärmig  gebogen ,  beinahe 
3  englifdK  Soll  fang  unb  etwa  ■/*  BoU  breit,  äußerlich  glatt  uno  w 
gldngenb  faffeebraunergarbe,  innerlicr)  aber  ^ell  unb  enthalten  4  braune 
linfenfbnnige  ©amenferne.  £>er  ©efömacf  ift  anfänglich  füg,  nac^er 
aber  bitter  unb  fer)r  abflringirenb.  tfuger  vieler  ©erbfdure,  bie  in  ber 
dugern  ®cr)afe  ber  &c$oten  i£ren  ®ifc  $at,  enthalten  fie  auci)  etw* 
©aüuefäure,  oon  einer  betrdcfttli<6en  Spenge  @*reim  begleitet.  2>k»" 
nere  Jjaut,  welche  bie  fcamenferne  einbiegt,  ifl  weig  unb  fafl  g<- 
fömacf  lo6.  $ie£ioibi»i*©cr;otcn  werben  wegen  t$re*  reic$lic$en  ©ejato* 
an©erbf4are  $4uftg  in  oiefen  europdifd)en  Uojgerbereienoerwenbet.  3" 
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ber  3eugbrucferei  unb  beim  Sdrben  erfefcen  fie  bte  ©aüdpfel  nid^t,  weil 
fie  wenig«  ©alludfdure  befifcen,  auct)  it)r  reicrjlicr)er  ©et)att  an  ®cfcletm 
ein  großem  JJinbernig  borbietet. 

Stöit  2üaun  vorbereitete  Schafwolle  erteilt  bem  2>ioibioe-2lbfub 
eine  gelbe  Sarbe,  unb  mit  fer)mefetfaurem  (Eifenornbul  unb  fct)wefel* 
faurem  (gifenojrpb  fann  eine  föwarfte  Jarbe  hervorgebracht  werben. 
SBegen  bei  reichlichen  ©er)alted  an  fablgelbfdrbenbem  ^pigment  fchlie* 
ßen  fict)  bie  2>ioibioit@choteu  bcn  ©ranatdpfelfchalen  $unacr)ft  an. 

J£te  ftiitfce  *e$  OTaitflrot>c=  ober  &e$  Rliyzophora- 
mangle-Staumcd,  tarnt  fee*  äR<t$agom<  ttn*  *c*  fcfearlaefM 

Mühenden  SlhornbnumeS. 

£ie  SRinbe  bed  Wangrooebaumeö  aucr)  fSBurjelbaum 
unb  Rhyzophora  mangle  genannt,  (lammt  von  einem SÖaume, 
welcher  in  groger  Spenge  fafr  auf  allen  ©eefujlen  $wifct)en  ben  SEBenbe» 
freifen  ringd  um  bie  (Srbe  wdchft.  2)er  SBaum  zeichnet  fich  burdj  bie 
^onberbarfeit  feiner  Sortpflonjung  au$,  welche  nicht  nur  burci)  ©a* 
men,  bie  mehrere  3oU  abwärts  feimeu  /  wd^renb  fie  noch  an  ben 
3meigen  bed  fcaumed  felbft  fangen,  fonbem  auch  burct)  eine  große 
SWenge  langer  runber  flnr)dngfel  flatt  £at,  bie  gletct)  ©triefen  oon  oer-- 
fchtebener  Cdnge  von  ben  untern  leiten  ber  meifien  3weige  jur  <*rbe 
herabließen,  in  bem  flamme  SÖBurjel  faffen  unb  ©tujjen  werben, 
welche  juerjt  ben  3Rutterbaum  gegen  bie  ipeftigfeit  ber  ftlutfy  unb  ber 
SEBetfen  beö  Üfteeret?  fcfjufcen ,  unb  fobann  ben  Stamm  eineö  neuen 
SöatimeS  bilben,  ber  fleh  auf  gleite  SÖeife  fortpflanzt.  2tuf  biefe  ?(rt 
entfielen  unburchbringliche  2Bdloer,  bie  fler)  meilenweit  audbet)nen, 
unb  worin  alle  fcdume  eittweber  burct)  ir)re  3»eige  ober  i£re  SBurjeln 
mit  einanber  oerbunben  fiub;  von  (entern  jlrecfen  ftcfc  mehrere  r)ori« 
jonfal  auf  ber  (Erbe  aud,  Raufen  große SSftaflen  oon  erbigen  unb^flan* 
$enjloffen  an,  unb  fefcen  baburcr)  badCanb  in  ben  Stanb,  immer  me£r 
unb  mer)rba$9)?eer  $u  oerbrdngen.  2luf  biefe  ?lrt  entfielen  jene  großen 
Strecfen  angefcr)wemmten  ©runbeö,  welche  man  jtvifchen  ben  SBen* 
tef reifen  ftnbet. 

&ancroft  entbecf'te  in  ber  9)?atigrooerinbe  einen  brauchbaren 
Sarbfloff,  unb  oerfct)affte  fler)  burch  eine  $>arlamentöafte  auf  eine 
9?ei£e  oon  3ar)ren  ben  ausschließlichen  ©ebrauet)  berfelben  für  ©roß-- 
britanien.  (£r  bezeichnet  jwei  Spielarten ,  bie  rotten  unb  bie  pur-- 
pur*  ober  oeilcfcenfarbcne  90?angrooe.  Sie  SWinbe  oon  ben  beioen 
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btefer  Sbdume  ijt  faj!  einen  falben  3oU  tief,  oon  rotfclichörauner  garbe 
unb  mit  ©erbftoff  unb  ©alluefdure  angefüllt,  welche  betten  Stoffe 
fojl  gan$  burefc  SBaffer  au$gejogen  werten  fonnen,  wenn  ed  in  g# 
rtger  Spenge  angewendet  wirb. 

SBir  oerbanfen  $6  an  er  oft  bie  (£infü$rung  b«r  STOangrooetinbe 
in  ber  gdrbefunfl.  ®eine  Sßerfudje  bamit  befreien  in  gotgenbem :  ®d)af» 
Wade  unb@chafwoHentuch,  mit  2llaun  unb  SBetnfletn  vorbereitet,  nimmt 
mit  bem3wan$igfrel  feine*  ©ewiefct«  ÜÄangrooerinbe  eine  »olle  unb  bauer« 
£afte  rötliche  in*  braun  Drange  überge&enbe  garbe  an.  3innai# 
fungen  al*  SSeijen  angewenbet,  bewirfen  feine  beträchtliche  (Sr^ö^ung 
ober  93erbefferung  ber  garbe/  wo£l  aber  erzeugen  fle  folibe  SO?orbore- 
farben.  SBenn  <5ifenottrtoI  an  bie  Stelle  be*2(aun3  fommt,  wirb  eine 
bauer^afte  (jtyocolabenfarbe  erhalten.  (Sifenoitriol  mit  einem  @ed)*- 
t§eil  treibe  erjeugt  Drap*  ober  ^cfyieferfarbe.  ©chwefelfaure*  Äupfer 
anftatt  be*  (Sifenoitriol*  bringt  ein  bejtdnbigeö  Simmetbraun  $wot. 

2£uf  Sfcaum  wollen-  unb  Ceinenfloffe  wirb  mit  ber  ej[ig* 
fauren  £t)onerbe  ®a(m*  ober  rot^tiche  97anfingfarbe  ^eroorgebraifct. 
gur  biefe  garbe  wirb  bie  SKinbe  in  (Suglanb  $um  gdrben  M  93aurc» 
wollen  lammet*  (Wanrfjefter)  oerwenbet.  ßifen«  unb  Äuoferfalje,  fo 
-  wojl  für  ftch,  ald  mit  ben  $$onerbenbafen  in  «öerbinbung,  erzeugen 
mit  ber  SWangrooerinbe  auf  baumwollenem  ©ewebe,  braune,  Oliiw 
unb  £ra»farben ,  bie  bauer^after  ale)  mit  ©elbfcol$  fmb. 

3m  Äattunbrucf  fann  bie  SWangrooerinbe  für  örtliche*  (Sinfdrben 
oerfetyiebener  Drange'  unb  ©chief er  färben  oerwenbet  werben ,  weil  fu 
bie  Sigenfdjaft  beji&t,  ben  weißen  ©runb  wenig  ein jufdrben.  Die 
fen  für  ben  tfufbruef  finb  bie  effigfaure  Sfconerbe  unb  ba*  ejfiöfau" 
(Sifen,  t&eil*  für  ftch,  t&eifö  tu  53erbinbung  mit  einanber,  balbM 
mit  me£r,  balb  mit  weniger  Sßaffer  oerfchwdcht.  95  a  n  c  r  o  f  t  ^at  ben 
frarfen  Bbfub  ber  90?angrooerinbe  audj>  für  Safelbrucffarben  verfugt, 
unb  eine  rot^lidje  3immetfarbe  mit  ber  ejfigfauren  ££onerbe  erhalten, 
welche  burch  einen  geringen  3ufafc  oon  falpeferfaurem ,  bejfer  aber 
burch  wetnjteinfaljfaureö  3inn  no$  lebhafter  erfchien.  (Sin  a*$»M« 
Ttbfub  oon  ber  SKinbe  mit  effigfaurem  (Stfen  lieferte  £>rap'  ober  @#«' 
ferfarben. 

Sa*  $igment  ber  90?angrooerinbe  bürfte  auch  iw  ©ampffarben- 
bruef  ber  vergebenen  3*«ge  mannigfaltige  eigentümliche  SüU 
2)?oben'9iuancen  hervorbringen. 

£>ie  9linbe  be*  90?a£agonibaunu*  (Sweitenia  maba- 
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gon)  enthält  ein  Z>titt$t\i  weniger  garbjloff,  M  bie  bet  «Wan* 
grooe,  ifl  ober  fonjl  in  allen  (Sigenfrhaften  biefer  ganj  gleich,  unb  gibt 
ba^er  mit  benfelben  93inbemittefn  auch  gang  biefelben  farbigen  grfchei* 
nungen  wie  bie  SERangrooerinbe. 

£ie  SRinbe  be«  fcha rlachfa*rbigblühenben  2l£om, 
(Acer  rubrum),  welker  in  SHorbamerifa  wachjt,  bringt  mit  alaun» 
faltiger  SÖafid  auf  ber  Schafwolle  eine  bauerhafte  3immetfarbe  fceroor ; 
mit  fdjwefelfaurerti  unb  £of$faurem  (Jifen  ein  oollfommeneö  ©chwarj, 
baa  felbj!  intenjioer  atd  bad  mit  ©alläofel  ober  anberem  ^flanjenfroffe 
Jeroorgebrachte,  erfd^etnt. 

3n  ber  3eugbrucferei  befi&t  (ie  bie  gute  (Sigenfchaft,  bie  weifen 
Stellen  nicht  ein$ufdrben,  fonbern  felbfl  at*  3"fa&  ben  anbern  $ig* 
menten  gereicht,  bad  ginfärben  berfelben  in  ben  weifen  ©runb  betrachte 
lieh  $u  ver^inbern.  Sie  &inbemitte(  für  bad  $igment  befielen  in  ber 
SÖaumwolIenfärberei  in  ber  ejfigfauren  S^onerbe  unb  bem  ejfigfauren 
ßifen.  Sfttit  ber  erfteren  wirb  eine  bauer^afte3immetfarbe  unb  mit  ber 
Sifenbafid  ein  fchöneS  ©chwarj  erhalten.  Durch  mehr  ober  weniger 
verfchwäcfyte  effig*  ober  $of$faure  (Sifenaufläfungen  werben  gute  unb 
bauer&afte  graue  ©chattirungen  erzeugt. 

&tv  &amtttrtt$. 

Unter  SR  u  fj ,  Ä  a  m  i  n  r  u  fj ,  0d^orn (lein ruf  oer jle^t  man 
jene  f$wär$lic&e  99?aterie,  welche  ber  «Koueh  an  ben  SBänben  ber 
©ajornjteine  abfe&t,  unb  burch  bie  Schornfreinfeger  für  ben  SHufcge- 
brauch  gefammelt  wirb. 

SßBenn  ein  fyeil  gepulverter  SRufi  mit  10  feilen  SÖBöffer  15  bi$ 
20  Minuten  lang  auögefocht  wirb;  erhält  mau  einen  2lbfub  oon  roth* 
lichbrauner  garbe  unb  bitterem  ©efehmaefe,  ber  fleh  nach  bem  (Srfalten 
trübt  unb  mit  einem  iriftrenben  JJautchen  auf  ber  Oberfläche  überjie^t. 
Ceimauflöfung  trübt  ben  9tufjabfub  nicht;  äoli  macht  feine  garbe 
btmfler,  unb  bringt  einen  reichlichen  Sflieberfchlag  Jeroor;  fafyfaured 
Binnorpbul  erzeugt  einen  frarfen  rot^ltchgrauen  Sflieberfchlagj  effig» 
faured  85lei  einen  brdunlichgrauen;  effigfaureö  Äupfer  einen  bräunlich« 
gelben,  unb  fchwefelfaured  Sifen  einen  bräunlichgrauen  Sftieberfchlag. 

3n  frühem  Seiten  t)at  man  ben  Äaminruß  in  ber  Schafwollen* 
fdrberei  häufig  gebraucht ;  jejt  wirb  er  nicht  me$r  fo  häufig  wie  ehe» 
mols  oerwenbet ,  man  $&t  ihn  meiftend,  weif  bie  SKußfarbe  nicht  echt 
ift,  burch  «nbere  garbftoffe  »erbringt. 
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€fowo$l  ungebeiite  aT6  alaunte  SBoCTe  nehmen  im  9?ußabfube 
«ine  jimmetbraune  garbe  an,  bie  buret)  Blaun  lebhafter,  aber  nicfjt 
dauerhafter  wirb.  3bgefe$en  von  ber  Undc^t^eit  ber  garbe  $at  ber  9tuß 
no$  ben  9?acr)tc)eü,  baß  er  bie  Sßolle  $art  macfyt,  befonberä  wenn  ber 
unauflösliche  SRücfflanb  nicr)t  von  bem  £iquibum  forgfdftig  getrennt 
wirb. 

■ 

£<?im  Sdrben  mit  SRuß  (aßt  man  i£n  jwei  €ttunben  fang  mit 
SBaffer  fachen,  hierauf  f?ct)  abfe|en  unb  bringt  bie  ffare  glüjfigfeit  in 
einen  anbern  Äeffef,  ber  für  bad  gdrben  benimmt  ijt ,  in  we(dE>en  man 
bie  3euge  taucht  unb  in  bem  95abe  fo  lange  foetjen  laßt/  bid  bie  &u 
wünfe^enbe  ®ct)attirung  erlangt  tft.  £aö  SHußbab,  welct)e$  man  in  ber 
@cr)afwoUenfdrberei  ju  frarfen  @cr)attirungen  angewenbet  £at,  wirb 
meijlend  noer)  ju  leichteren  Nuancen  benufct. 

9D?it  2(laun  vorbereitete  @eibe  nimmt  im  SKußbabe  eine  leb' 
j>afte  gimmetbraune  garbe  an,  bie  von  feiner  fonberlicrjen  £)auer  ifl 
unb  ba£er  wenig  benüjjt  wirb. 

3n  ber  3eugbr liefere i  fuibet  ber  &aminruß  mit  21(auu  ober 
effigfaurer  $£onerbe  »erfefct  $u  Sttanftngfarbe  im  Sampffarbenorucfe 
Tfnwenbung,  wo  man  tr)n  ju  ben  oerfct)iebenen  2tbfhifungen  ber  ojlim 
bifcr)en  Sflanfingfarbe  im  baumwollen.-,  Chaine  coton-,  Mousseline 
de  laine-,  ®eibencr)afn«  unb  b«m  Seibenbrucfe  oerwenbet.  £ie2)rucf« 
färbe  wirb  balb  mit  Stdrfe,  £Bei$enmebI,  @a(ep  ober  ©ummi  vertieft 
für  biefe  gabrifationdartifel  angewenbet. 


JDrttter  cÄtf^nitt 

58on  ben  Oiot^öljern  ober  ben  <£ä fatyinten. 

2>ie  $Hot$t)öf$er,  gemeinigficr)  auet)  fcraf ilient)o  T$  ge* 
nannt,  wetetje  einen  rotten  garbfloff,  bad  fcrafilin,  enthalten, 
fommen  in  0übamerifa  unb  Ojlinbien  vor.  @ie  geboren  fdmmtlicty 
$ur  ^flanjengattung  Caesalpinia,  bie  &u  (SJren  bed  &otanifer0  | 
(Edfafpinuö  i£ren  tarnen  erhalten  £aben.  3"  Aden  biefen  ij>öl$ern 
i(l  ber  rotr)fdrbenbe  Stoff  ein  unb  berfelbe ,  nur  unterfct)eiben  fie  jicb 
burd)  ifcren  quantitativen  ©et)aft  au  rott)em  Pigmente  unb  mer)r  ober 
weniger  fafclfdrbenbem  principe  von  einanber.  gür  ben  ©ebrauefc  in 
ber  gdrbefunft  fommen  im  J?anbe(  folgenbe  Corfen  vor: 


Digitized  by  Google 


405 

a.  ©ad  gernambuf$ol&  von  ber  Caesalpinia  crista. 

b.  ©ad  tttma--,  3apan*  ober  ©apanjolj  oon  ber  Caesalpinia 
sapan. 

c.  ©ad  2>t.  9Rari$en*  ober  $tticaragua&ol$  oon  ber  Caesalpi- 
nia aechinala. 

d.  ©ad  förajilien  -  ober  &rafiletter)ol$  0011  ber  Caesalpinia 
vesciaria. 

a)  ©ad  gernambuf^olj  i\t  unter  allen  im  Jpanbel  oorfornmen« 
ben  >BrafUicn£olflforten  bad  bejle  unb  liefert  ben  fcr)önen,  rotten 
abjefttoen  garbjioff  am  reid)£altigflen,  fo,  baß  immer  an$une£* 
men  ifl,  baß  guted  gernambuf$o(&  fo  oiel  reined  rot^ed  Pigment 
enthalt,  ald  2— 2'/^  $r)eile  ber  anbern  9tot$r)6l$er.  £d  r)at  fei' 
nen  tarnen  oon  bem  2(udfur)rorte  ber©tabtgernambufo  in£ra- 
filien  erhalten,  in  welchem  Canbe  bie  Caesalpinia  crista  oor- 
jüglict)  wdcfcjl,  aber  aucr)  auf  Samaica  augetroffen  wirb. 

©ad  £ol$  i|l  dußerlicr)  gelblicr)braun,  inwenbig  Jellrotr),  £arr, 
f et)  wer  unb  nimmt  eine  fd)6ne  Politur  an ;  in  mäßigen  &tucfen 
ober  ©ct)eiten  gefpalten  anfangd  met)r  in'd  ©elbe  ald  9tot$e  fal* 
lenb,  welct)e  an  ber  Cuft  ftet)  nact)  unb  nact)  immer  met)r  rottet. 
Sin  guted,  dct)ted  gernambufr)of$  barf  nur  mittelmäßig  bief  oon 
©ramm  unb  muß  ot)tie  SKinbe,  83afl  unb  gdulniß  fein.  <5d  ifl 
fd)wer,  finft  im  SBBaffer  unter,  gibt  beim  &auen  einen  fußen  ©e- 
fct)macf  unb  färbt  ben@»eicr)el  fct)nell  rott).  ?luf  feine  ©ute  lagt 
ed  ftd^  feiert  prüfen/  wenn  man  ed  in  geraffeltem  3uf!anbe  in 
ein  mit  reinem  SSBajfer  gefüllted  ©lad  bringt;  je  fct)oner  unb  leb- 
hafter bie  garbe  ifl,  welche  bad  SBaffer  bauon  nacr)  einer  93ier-- 
telflunbe  angenommen ,  um  fo  beffer  erweift  ed  ftcr).  SHimmt  bad 
Sßßafler  eine  me&r  fctjmufcig  braunrote  garbe  an,  fo  ifl  bad 
Jpolj  $u  verwerfen. 

gür  ben  ©ebrauet)  in  ben  ©ruef-  unb  gdrbereien  ifl  e*  immer 
ratsamer,  ftcr)  bad  gernambuft)olj,  wie  überhaupt  alle  9tott)$6l-- 
jcrr  in  ganzen  ©tuefen  ju  oerfct)affen  unb  fie  felbft  rafpeln  ober 
mahlen  ju  (äffen,  um  betrug  unb  93erfdffct)ung  ju  entgegen, 
weil  bie  £öl$er  im  gerfleinerten  3uftanbe  öfterd  oerfälfcr)t  im 
SpanM  oorfommen.  Sin  Derartiges  93erfälfcr)en  gefcr)ier)t  mit  ro* 
t^em  ©anbei*  ober  fct)lect)tem  auf  ben  Riffen  oerborbinem  £olje, 
bei  welchem  ber  garbjioff  buret)  ®eewaffer  audgejogen  ober  auct) 
mit  altem  floefigen  oerfaulten  £ol$e. 
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3m  ipanbel  ftnbet  immer  ein  Unterfd)teb  $wif$en  geraffelten 
unb  gemahlenen  tpoljern  oon  50  ^rocent  $um  9tfad)tr)eile  brr 
lederen  (latt,  weil  biefelben  feucht  gemäßen  unb  alle  Überrefie 
ba$u  oerwenbet  werben.  @ute  Oualttdt  in  ben  gabrif  d Stablif« 
fementd  felbjl  ober  in  gau$  oerldfjlicr)en  foliben9)?ür}lenüberi?irn 
gefdjnitten  ober  aucr)  fein  gemahlen,  eignet  (ich  für  bad  (Ertrag 
ren  bed  ^igmenteC  am  Ieicf)tejten  unb  vorteilhafteren. 

£ie  $Rot$$äl$er  muffen,  wie  aHegarb&öljer  unb  fdrbenbe  5Bur* 
jeln,  oorSfldjfe  unb  3utritt  bed  Cidjted  unb  ber  Sonne  gefajüft 
werben,  weit  bie  Pigmente  baburd)  großen  97acr>t^ett  ertctoen. 
Schon  in  früheren  Seiten  f?at  93  o gl  er  über  bie  nachteilige 
SBtrfung  93erfuche  angeheilt  unb  gefunben ,  bafj  jerfleinerte* 
8ernambufr)oI$  ber  Cuft,  bem  C'idjte  unb  ben  Sonnenftrar)len  an 
einem  ganj  troefenen  Orte  ein  3a$r  long  preisgegeben  fein  rou)< 
fdrbenoed  $>igment  gdnjlich  verliert.  Derfelbe  gall  fanb  autt)  bei 
einem  93erfu<he,  ber  mit  <Eampecher)oIj  angepeilt  würbe,  flott.  Um 
jeber  nachteiligen  Sinwirfung  bed  Cidjteö  unb  ber. Sonne  $11 
begegnen,  pflegt  mau  bie  8arbt)&l$er  in  ganzen  Stücfen  in  ftnfl; 
ren  $?agajinen  tiub  ©ew&lben,  gerafpelte  ober  gemahlene  ffiaare 
hingegen  in  gut  gefdjloffenen  Äiflen  ober  Jajfern  auf $ubewar)ren. 
b)  £>ad  »ima-,  3apan»  ober  Sapant)olj  oon  ber  Caesalpi- 
nia  sapan,  welche  in  Siam,  3apau,  $egu,  auf  ber  Äufle  m 
Goromanbel,  3aoa,  Gelebed  unb  ben  ^^tfippintfe^en  3nfefn 
wdchft,  ifl  nac^  bem  ächten  gernambuft)ol$  bad  oor$üa,li#e 
unb  qualitdtdreichße  unter  ben  SHot£r)ol$arten.  (Sd  be|t£t  &ie 
ften  Sigenfchaften,  wenn  ed  2—  3guf?  lang  unb  ftarf  armbirfijl. 
3e  alter  bie  Stamme  ftnb  unb  je  jtdrfer  ed  i(t  /  befJo  rae&r  wirb 
fein  2Bert£  gefehlt.  Die^rügelbicfe  wirb  für  bie  geringfte  Sorte 
gehalten.  ?luch  bie  £dnber,  aud  welchen  ed  belogen  wirb,  ent- 
fcheiben  über  feine  ©üte.  X>U  feinjte  Sorte  ifl  bat?  Siamfapan- 
&oI$,  auf  biefed  folgt  bad  SÖima*  ober  Ä3imaerr)olj  oon  %w, 
SRittelforten  finD  bad  aud3apan  unb  (£r)ina,  auf  biefe  fof^t  bad 
aud  ben  pr)ilippinifcf)en  3nfeln  unb  $ulefct  bad  9>abangdfaoan$oli, 
welched  bie  geringfte  Sorte  i(t. 

Dad  Sapan£ol$  würbe  fcfwn  feit  mehren  3^rhllt1Der^n  'm 
größten  $r)eile  oon  Elften  allgemein  jum  Sdrben  oerwenbet,  unb 
fanb  auch  föon  oor  ber  (Sntoecfung  2lmerifa'd  Eingang  in  (Suropa. 

£>ad  reine  rotr)e  Pigment  bed  Sapanjoljed  unterfa>eibet  (ty 
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nic&t  oon  bem  bed  gernambufd  in  feinen  <Sigenfcr)a.ften  unb  SBBir* 
hingen,  aber  um  fo  betrdc^tltc^er  ift  ber  Unterfcfy'eb  in  ^>inftcf>t 
auf  bie  relative  90?enge  beffelben,  inbem  bie  bejle  Qualität  nur 
wenig  me$r  ald  &alb  fo  oie!  rot£ed  Pigment  enthalt,  wefcfjed 
tjeilweife  aud>  mit  me£r  Jjarj  unb  falben  garbftoff  verunreinigt 
ift  unb  folglid)  einer  Trennung  berfelben  bebarf. 

c)  2>ad  ©t.  3D?art£en«  ober  SHicaragua&olj  oon  ber  Cae- 
salpinia  echinata.  £er  £aum,  ber  biefeö  i?ol$  liefert,  wdcf)ft 
bei  SWicoja,  an  ber  Äüfle  ber  @übfee  ober  bed  jlillen  Stteered,  oon 
wo  ed  über  ben  @ee  Nicaragua  nad)  bem  SWorbmeere  gebracht 
wirb.  £>ie  Äolben  jeidjnen  fi.cf>  baburcfc  aud,  baß  fte  ungefpal* 
tene  Stämme  ftnb,  nocfc  $um  tytil  mit  ber  innern  9ftinbe  bebecft, 
oaf  bad  J?ol$  fe£r  tief  gefurcht  ift  unb  eine  bunfelrotjegarbe  be* 
fif t.  (Ed  ift  beinahe  fo  fdfjwer  ald  bad  dc$te  gernambutyolj,  bocfc 
liefert  eö  gewöhnlich  nur  ein  drittel  ber  Spenge  rotten  garbftoff, 
bie.  man  oon  legerem  erhalt,  unb  ift  ba£er  nod)  geringer,  ald  bad 
0apan£ol£. 

d)  2)ad  (Softartca^of^/  welche«  bem  mittleren  gernambutyoli 
im  garbfioffge^alt  gleic^fomint. 

e)  2>ad  Cima£ol$,  weldjed  bunffer  unb  etwad  bauer^after  ald 
bie  anbern  SKot$$ö(&er  färbt. 

f)  2>ad  ttrafirien»  ober  fcrafilette£  o  l  $  oon  ber  Caesal- 
pinia  vesciaria  Pommt  oon  ben  antillifcfcen  ober  55a^ama*3»a 
fein  unb  ift  bie  geringfte  ©orte  SRot^olj. 

©owo&l  bad  äcf>te  gernambuf§ol$  ald  bie  anbern  SÄot^oljforten  ent* 
galten  jwei  oerfdjiebene  garbfroffe. 

$ad  rot^farbenbe  $igment  ober  SÖrafilin  bed  gernambutyot* 
jed  ift  im  SGBaffrr  ganj  aud$ie£bar,  wogegen  bad  anbere  nur  burd)  al> 
falifdje  @al$e  ertra&irt  wirb.  3ft  bad  £oI$  bur$  Hudiie£en  mittelfl 
SBajfer  feined  Sörojilina  beraubt  unb  man  bejubelt  ben  SHucf  jianb  im 
Äodjen  mit  alfalifcfcen  ©aljen,  fo  erhält  man  ein  farbiged  2>efoft,  bef* 
fen  garbge^alt  man  o£ne  biefen  alfalifcr)en  3uf<Jfc  burcfy  bad  SEBaffer 
allein  ntd)t  audju$ie£en  oermögenb  gewefen  wäre.  2>iefed  jweite  9>ig» 
ment  ftnbet  in  ber  gtfrberei  feine  ?(nwenbung. 

SBenn  bad  rot  Je  Pigment  aud  ben  Spanen  bed  gernambuf*  unb 
guten  fcima&oljed  burcfc  SEBaffer  errra^irt  wirb ,  bie  ®pa*ne  nad^er 
getrocfnet  unb  einige  3eit  auf  Raufen  liegen  gelaffen  werben,  fo  geben 
jie  beim  nochmaligen  Hudfoc&en  an  bad  SBaffer  noc$  ^temlidt)  oiel  garb-- 
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floff  ab,  weldjea  hingegen  bei  gepulvertem  ipolje  oiel  weniger  ber 
80a  ifr. 

23ei  ben  geringem  Korten  be$  3<>p«nv  ©r.  SWartim  unb  Sörajt* 
Tette^ol^ed  [feinen  bie  harzigen  Steile  mit  bem  (Ertraftiofloffe  inniger 
oerbunben  &u  fein,  woburcf)  eine  Hrt  *21ufT5fitng  berfelben  bewirft  wirb, 
©er  2fbfub  befifct  immer  ein  fcr)mu{jia,e$  Hufe^en,  Hart  ficr)  nie  oon 
felbjr  ab  unb  bringt  in  biefem  3u(lanbe  buräjbad  bicr/tefte  9>aptrrftlter. 
3m  fludjuge  mit  SBaffer  wirb  bad  reine  rot£e  Pigment  baburdj  oerun« 
reinigt,  welche*  ber  (Erzeugung  ferner  feuriger  rotier  garben  $tnber(i$ 
ijt.  Um  bie  Unreinigfeiren  baoon  $u  trennen  unb  bem  deuten  geritam- 
bufabfttbe  gleich  $11  (teilen,  haben  fingier  unb  0p 6 r Ii n  Wittel 
angegeben,  biefen  3wecf  ooUfommen  ju  erreichen.  2>ie  9J?et^obe  oon 
Dingfer  befreit  in  golgenbem : 

9)?an  jie^t  entweber  burcfy  Äocfcen  mitSÖBaffer  ober  burd)  bteSBBir- 
fung  ber  2Baj]erbdmpfe  allen  garbftoff  auö,  bampft  ben  erhaltenen 
£>efoft  fo  weit  ein,  bi$  von  2  $funb  9tothbol$,  welcfjed  man  anwen- 
bete,  nur  nod)  7-8  <pfunb  glüffigfett  übrig  bleiben.  Sflacr;  bemXbfüh- 
len  giefjt  man  nad;  12—18  etunben  1  $>funb  abgerahmte  9D?tle4> 
311,  rü^rt  gut  burd)  einanber,  läßt  e6  einige  Minuten  lang  formen  unb 
fetyt  bad  ©emifcr)  burd)  einen  btdjten  glanell.  $ie  $ar$igen  XfyeiU  unb 
ber  falbe  garbßoff  bleiben  mit  ber  fdftgen  Materie  ber9fti(cf>,  mit  wel» 
cr)er  jtc  fid)  oerbinben,  auf  bem  giltrum  jtirucf,  wdhrenb  ber  rot$e 
garbftoff  ben  ^öct)flen  ©rab  ber  Feinheit  erreicht,  ohne  baß  auci>  nur 
bie  gertngjle  Spenge  baoon  verloren  ginge. 

fceim  gdrben  wirb  ber  gereinigte  Defoft  mit  SBaffer  uerbunnt; 
für  tafelrothe  garben  in  ben  2>rucfereien  bampft  man  bte  glüffigfeit 
neuerbingd  auf  2'/2  biö  3  3>funb  ?iquibum  ein.  £ie  nad)  biefem  Ver- 
fahren gereinigten  2lbfube  bep^en  bie  (Sigenfcfyaft,  bafi  man  fte  fog(ei$ 
oerwenben  fann,  unb  nicfjt  erjl  eine  geraume  3*it  lang  freien  $tt  lajfen 
braucht.  3hre  SGBirfung  ijt  im  frifcfjen  3uflanbe  eben  fo  gut,  wie  im 
Alfter. 

2)a  in  allen  rotten  garbhöljern,  bie  jum  Oenud  ber  (Safalpinien 
geboren,  ber  gleiche  fdjöne  rot^e  garbftoff ,  jebodj  nur  in  oerfdjiebener 
Wenge  oorjanben  ijt,  $at  ©pärlin  bie  geringeren  ©orten  @apan- 
unb  ©t.  Sttarthenhöljer  gereinigt,  unb  nad)  ir)rer  Steinigung  btefelben 
gldnjenben  garben  alö  mit  6-10  SGBocfjen  altem  gernambufabfube  er» 
galten.  9?ad)ftehenbe$  Verfahren  erfannte  er  o(d  ba6  oorjuglid^te  : 

(5«  werben  12  g>funb  dtot^ol^  in  einem  Äeffel  mit  3  9>funb  ge- 


Digitized  by  Google 


409 


v 


Wfchtem  iitfatt,  wie  er  wn  ben  Maurern  gebrauche  wirb,  unb  25 
9>funb  Gaffer  gemengt,  24  &tunben  lang  f**M  3*löff*»/  ^nn  100 
$funb  SSBdffer  Eingebracht,  geuer  gegeben  unb  5 — 10  Minuten  lang 
im  ®ub  erhalten. &ie  flare  33rüt)e  wirb  in  ein  gaß  abgezogen,  auf  ben 
SRücfftanb  im  Äeffel  wieber  100  $funb  SBajfer  gegeben,  neuerbingö 
auf  $  geuer  gebracht,  unb  eben  fo  »erfahren ,  wie  bo«  erjle  90?al.  Die* 
ff«  2lbfieben  wirb  in  aüem  5  ÜÄal  wiebert)olt,  wo$u  r)6chftend  5  93ier* 
telflunben  erforberlich  flnb  3"  bie  fämmtlichen  garbenbrüt)en  werben 
jejjt  burd)  einen  Meinen  gläsernen  Jpeber  uufer  befhSnbigem  Umrühren 
5  ^funb  juoor  mit  SBaffer  bt6  auf  4  ©rab  fcaume'  geseilte  unb  erfal* 
tete  &ct)wefelfaure  nach  unb  nach  £injugebracht,  unb  fogleich  eingesät' 
ten,  wenn  bie  purpurrote  garbe  ber  93ru£e  in'6  Drangegelb  übergebt. 

ift  biefed  ein  untrügliche*  Äennjeidjen ,  baß  ber  Äalf  jich  neutral^ 
firt  unb  ald  fchwefelfaurer  Äalf  fid>  mit  ben  verunreinigten  feilen 
au6  ber  glufltgfeit  fällt,  woburch  bie  oollftdnbige  (Sntwicflung  bedrei* 
nen  garbftoffeö  bewirft  wirb.  Sflacr)  eilt  ober  jwei  Sage  ruhigem  @te* 
Jen  wirb  bie  *8rut)e  oom  entftanbenen  Sbobenfajje  abgezogen  unb  für 
ben  ©ebrauch  oerwenbet.  2>\e  fo  gereinigte  $8rüt)e  ift  oollfommen  neu* 
trat,  flar ,  burdjficfytig  unb  Don  fct)öner  weingelber  garbe,  »erhalt  ftch 
in  jeber  2(tiwenbung  wie  $wei  Sttonat  alter  gernambufabfub  unb  liefert 
eben  fo  fcljäne  garben. 

©er  gefällte  SBobenfajj  beftfct  eine  rotbraune  garbe  unb  liefert, 
mit  wenigem  3innfal$  oermengt,  eine  in  ber  Sßajfermqlerei  brauchbare 
garbe. 

gur  concentrtrte  9fot£$oljbrü$en  $u  Safelbrucf  *  unb  Qampffar* 
ben  fa)lagt  @porlin  folgenbe*  ©erfahren  oor: 

9Äan  (teile  ein  $ot)e$  gaf*  auf,  in  welchem  4 — 5  @iebe  ober 
©eit)etucher  angebracht  werben.  3"  jebeö  @ieb  weröen  12  q>funbgart>< 
£ofj  mit  3  q>funb  gelofchrem  Äalf  unb  25$funb  SSBaffer  gebracht,  unb 
nach  24  (§tunben  auf  bad  oberfle  @ieb  100  «J>funb  fiebenbed  SSBajfer 
gegoffen.  £ie  unten  im  gaffe  ftcr)  fammelnbe  garbbru^e  fann  burch 
einen  ipa^n  abgelaffen ,  wieber  ftebenb  gemacht  unb  noch  *in  °&*r 
Sttal  auf  biefe  SßBeife  aufgegoffen  werben,  woburch  eine  ftarfe  $Örui)e 
erhalten  wirb,  in  welcher  ber  Äalf  auf  biefelbe  2trt  burch  ©chwefel' 
fdure  neutraliflrt  unb  in  «öerbinbung  mit  ben  Unreinigfeiten  gefallt 
wirb,  fcei  fein  gemahlenem  ober  über  Jpirn  gefchnittenem  £ol$e  ftnbet 
bie  (Srtraftion  nm  fo  williger  unb  oollftanbiger  jtatt. 
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Die  9toth£ol$brür)eu  faffen  ficfc  nodj  auf  folgenbe  SBtife  reinigen: 

üttan  fefct  bem  frifcr)en  Tlbfube  oon  8  $funb  ^apan*  ober  ®r. 
SD?artr)enr)olj  noct)  £eifj,  2  Cotr)  Waun  ju,  rüt)rt  1  Cotfc  $ottafd)e  unb 
Sulefct  2  Pott)  in  Saffer  gelofren  ^tfc^IerUtm  ein,  nir)rt  badöanjegut 
burd)  einanber,  bringt  ben  2ibfub  in  £6Ijerne  ®tdnber  ober  gdjfer,»o» 
rtit  man  t$n  abfielen  Idfjt  unb  für  ben  ©ebraucfc  aufbewahrt.  (Einige 
wollen  aud)  bie  S&emerfung  gemacht  £aben,  baß,  wenn  man  beim  M 
Focften  ber  rotten  Sarb£dl$er  etwad  gepulverten  rotten  2lrfenif  in  Bn* 
weubung  bringt,  gute  »rtir/en  erhalten  werben,  welcfje  fdjöne  garten 
liefern.  3^nambuf^o^abfub  reinigt  man  fer)r  leicht,  wenn  man  in  ben- 
felben  etwad  gepulverte  0alepwur$el  in  gang  Meinen  Dofen  rur)rt  unb 
bann  gut  abfegen  laßt. 

Der  reine  garbßoff  ber  (Sdfalptnien,  bad  25raftlin,  würbe  juerfl 
burd)  <E  £  e  v  r  e  u  l  aud  bem  ddjten  gernambufr)oi$ ,  jeboct)  nicr)t  gang 
rein,  audgefctjieben.  Da«  (Er)  ev  re  u  l'fdje  »raftlin  $at  £ar)(reid>e  2lna* 
Iogien  mit  bem  £dmatin.  Die  Äörper,  welche  bad  Humatin  in  Purpur* 
rot$  umdnbern,  oerwanbeln  bad  ttrafUtn  in  ein  retned  SRotr)  ober  in 
Orangerot^;  biejenigen,  weldje  bad  ipdmatin  in  93iolettblau  uman 
bem,  oerwanbeln  bad  SÖrafilin  in  ^purpurrotr). 

Dad  »rafilin  wirb  nact)  (EJevreul  auf  folgenbe  SÖeife  b«- 
gelreUt : 

Der  gelbgefdrbre  wäfferige  Aufguß  bedgernambutyol$ed,  wel<W 
außer  bem  rotben  garbjlojfe  freie  (Sjfigfdure,  ©erbjtoff,  fluchtiges  Ol, 
effigfaured  Äali  unb  effigfauren  Äalf  enthalt,  wirb  jur  Söerjagum)  ber 
freien  gjfigfdure  $ur  Srocfne  abgebampft,  ber  SRücfftanb  in  SBajfer 
gefofl,  mit  JBleiornb  gefct)iittelt,  um  bie  nid)t  flüchtige  ©dtire  ju  ent- 
fernen, wieber  jtir  Srocfne  abgebampft,  mit  ?llfor)ol  audgejogen,  bie 
rotrjgelbe  Sinftur  jur  <8erjagung  bed  Alfo^old  mit  2Öaffer  gefönt/  bie 
wdjferige  glüjfigfeit  $ur  gdllung  bed  ©erbjtoffe«  mit  Ceiin  verfemt,  }«« 
Srocfne  abgebampft,  mit  2nfo£ol  ber)anbelt,  welcher  ben  iiberf$ujfi$fn 
Ceim  jurucffäßt,  unb  bie  erhaltene  gelbe  £inftur  abgebampft. 

Die  2iuflöfung  biefed  garbfroffed  in  SEBaffer  ifl  gelb,  wirb  bar* 
Mauren  bldffer,  bei  größerer  5D?enge  oon  ®dure  rotr) ,  bei  no<$  großem 
rer  ober  bei  längerer  Sinwirfung  gelb.  Wfalien  fdrben  fie  »ic-lett; 
<&ct)wefetwafferfroff  unb  fcr)wefeligfaured  ©ad  entfärben  fie  völlig. 

«preiffer  fteate  bad  SBrafilin  juerfr  im  3u(lanbe  ber  großen 
Steinzeit  aud  bem  innem  unb  wenig  gefärbten  $r)eil  bed  gernambuf' 
t)ol$ed  bar.  Gd  erfcr)eint  in  «einen  farblofen  Nabeln,  welche  reer)twinf: 
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lige  ^riömen  ju  fein  fdjeinen.^em  @efd)raacf  ijl  jucf erartig,  mit  einem 
leid)t  bittern  Sflat&gefc&macf.  2>ur<ty  baö  hieben  mit  SfiBaffer  bilbet  bad 
SörafHiu  eine  fdjone  carmoiftnrotfre  glüjfigfeit  unb  fefct  abgebampft 
atladartige  Nabeln  »on  einem  lebhaften  unb  fe&r  fernen  SRotfr  ab, 
welche  9>reifferSÖrafiIei'n  nennt  (Se  unterfdjeibet  ftdj  oom  83ra* 
ftHn  baburd),  baß  cd  ©auerflojf  aud  ber  Cuft  aufgenommen/  woburcf) 
cd  bie  garbung  erhalten. 

©er  ?lbfub  be$  achten  gernambufjoljed  mit  SBajfer  befljj t  eine 
angenehme  gelblictyrot&e  garbe.  Wofyol  unb  Ammonium  ertra&iren 
eine  nocfy  bunttere  Sinftur.  Dnfap  bemerft,  baß  man  mittelfr  ber 
2Hfo$o(tinftur  bem  weißen  ersten  Marmor  eine  violette  garbe  ertei- 
len fann.  <Er£i£t  man  benfelben  gefärbten  9ftarraor  nod)  £6£er  unb 
überjie^t  i£n  mit  3GBa*e,  fo  burd^Iäuft  bie  Oberfläche  bie  mobiftcirte 
@c$attirung  oon  »raun  unb  ge£t  $ule&t  in  (E£oco(abefarbe  über. 

Die  Säuren  bewirfen  in  bem  frifc^en  wajferigen  flbfube  einen 
rotten  9}ieberfd)(ag,  bie  oben(te£enbe  gfüffigfeit  erftfyeint  gelb. 

&a(i:3uf(äfung  erzeugt  einen  geringen  purpurfarbigen/  jtarf  in'6 
Violette  fi<$  neigenben  92ieberfcf)fag ;  bie  gfüffigfeit  beftyt  biefelbe 
Sarbe. 

Ammonium  gibt  einen  purpurfarbigen  Wieberfdjlag  unb  (teilt 
fcad  oben(te$enbe  tfiquibum  in  ähnlicher  garbe  bar. 

2f(aun  gibt  einen  rotten  in'ö  (Earmoijtn  faQenben  SWiebe rfdjfag, 
fcer  ji<$  reicf)(id) ,  jebod)  fangfam ,  abfefct.  Die  gfuffigfeit  behalt  bie 
rot£e  garbe  bed  frtfcf>en  ?tbfubee\  ®dtttgt  man  bie  freie  ®<Sure  im 
TJfaun  mit  Äali,  fo  erfolgt  ein  no<$  größerer  Sttieberfölag. 

Die  3innornbfaI$e  erzeugen  einen  fd)6nen ,  faft  rofenrotfcen  Sflie- 
berfölag ,  unb  Taffen  bie  gfüffigfeit  ungefärbt  jurücf. 

Da$  faljfaure  3innor»bul  gibt  einen  purpurroten  Sflieberfdjlag. 

@d)wefelfaureö  Äupfer  unb  (Sifenottriol  bilben  einen  bunfeloio« 
fetten  9?ieberfd>lag. 

$$onerbe£nbrat  entfärbt  bie  gfüjfigfeit  ooafommen  unb  bifbet 
mit  bem  aufgenommenen  Pigmente  einen  bunfefn  in'6  Violette  übergeg- 
eben rotten  Caf. 

3n  ber  Drud* >  unb  gdrbcfunjt  taugt  ein  frtföbereiteter 
gernambuf^ofjabfub  befonber$  für  bie  Darflellung  fctyöner  gldn&enber 
2lpplifationS'  unb  Dampffarben  oiel  weniger,  al*  ein  alt  geworbener. 
Der  abfub  erleibet  burcfc  bad  2lfter  einen  befiimmten  @rab  ber  <Sd£* 
rung  unb  wirb  baburcfc  getieft  gemalt,  oiel  föonere  unb  felbfl  etwa« 
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bauerhaftere  garben  ^eroor^ubrtngen.  DJacfy  8—12  SBocfyen  h*t  ein 
fo  behanbelter  21bftib  feine  (Bure  erreicht,  unb  wirb  um  fo  beff«  confer- 
»irr,  wenn  oon  3eit  ju  3eit  einige  ®»äne  frifet)  gefdjnitteneö  gernom- 
bufholj  bin^ugebrac^t  werben.  Auf  100  9Kaß  gernambufabfub  fejt 
id),  naefcbem  ber  Abfub  falt  geworben/  8  Cotr)  gefcrjnittenee)  £ol$/  nac^ 
Verlauf  von  4  Sodjen  wieber  8  Cotr)/  unb  na$  8  Socfjen  bie  le|ten 
8  S?otfj  r)in$u,  (äffe  ihn  no4>  4  Soeben  flehen,  wonach  er  feine  höajftt 
®üte  erreicht.  2)urcf)  ^albjd^rigeö  ?Uter  nimmt  er  eine  3<>higfctt  Mi 
bag  er  ftet)  wie  ©uramiwajfer  in  gaben  $ieh«  Idpt.  Um  ihn  alt  wer 
ben  $u  lajfen ,  wirb  er  in  gäflfer  ober  fteinernen  Söpfen  ,  bie  an  einem 
bunflen  Orte,  am  bejten  in  einen  troefenen  Heller  geftellr  werben/  auf- 
bewahrt, fceim  Aufbewahren  muffen  gewiffe  Audbünjtungen,  wie  j.  58. 
jene  ber  Abtritte  burc^aud  oermieben  werben,  weit  fie  baS  Jbrofilin 
oeränbern  unb  julejjt  fogar  jerfiören. 

3n  ben  Äattunbrucf  ereien  pflegt  man  öfterö  auö)  ba* 
gernambufhol$,  wenn  ber  Abfub  beffelben  frifefc  oerwenbet  werben 
foll/  auf  fo(genbe  Seife  brauchbarer  gu  machen  : 

Wan  fejjt  beim  Hbfoct)en  auf  1  qpfunb  gernambufr)olj  3  2ot& 
&u  g>ufoer  gelösten  Äalf,  unb  lagt  &en  erhaltenen  Mfub  einig* 
Sage  abhellen,  beoor  man  if?n  jum  garben  oerwenbet.  2>rr  M 
binbet  gewijfe  aufyiehbare  Unrcinigfeiten,  bie  fic$  ^amit  uerbnnben 
ju  JBoten  fe£en. 

£ad  gernambuf*  ober  9$otr}hol$  wir0  h^ufa  *n  5<"feefun|l 
angewenbet;  e$  bient  baju  Solle,  Baumwolle  unb  Seinen  tot$,  rofen 
roth/  pur»urroth/  amaranth/  carmoifinroth ,  unb  bie  ®eibe  falfö 
carmoijim  unb  ponceauroth  $u  färben. 

Anwenbung  in  ber  ®d)  afwollenfdrberei. 
3n  cer  SoUenfärberei  wirb  bie  Saare  mit  Alaun  unb  Sein jlein 
angefotten.  90?an  erhalt  ein  lebhafter)  gernambufroth,  welches  ber  f?nfi 
jiemlict)  gut  wiberfreht,  wenn  bie  3euge  mit  */4  %\)t\i  Alaun  unb '.s 
^hetl  Söeinjtetn  ihrem  ©cwicr)te  nadj  angefotten,  unb  */4  etuntenlanj 
in  einem  gernambufholsabfube,  1  9>fnnb  J?oI$  auf  6  Steife  3<«9  3' 
rechnet,  leicfjt  focfyeii  lagt,  nac^  bem  garben  wdfct)t  unb  abtroefnet- 
©iefeö  SRotr)  wirb  um  fo  fcr)6ner,  je  mehr  man  Sollenjeug  naa)  «>n& 
na  et)  auö  bemfelben  SBabe  mit  frifcfjem  3ufa&  von  alt  geworbenem  Jff' 
nambuf  ober  gereinigtem  SHothh^abfube  färbt.  SiU  man  ba*  M 
in  ein  lebhafte**  (Earmoiftn  oerwanbeln,  füllt  man  einen  Äeffel  mit  30 
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JJanbeimer  SSBafier  s/4  oon  an,  erwärmt  betreiben  auf  80  ®rab  9teau* 
mur,  gibt  2  ipanbeimer  Urin  $tnju,unb  nimmt  bie  rothgefärbte  SGBaare 
in  bem  Urinbabe  burdj,  wafdjt  fir  nachher  aud  unb  trocfnet  ob. 

9Rit  fllaun  unb  2Bein(lein  vorbereitete  SBoHe  bei  abgehaltener 
Cuft  im  gernambufholjbabe  gefärbt/  erhält  ni$t  gan$  biefelbe  garbr, 
wie  wenn  bie  Cuft  3utritt  h*t;  ber  Unterfäieb  if!  aber  fo  gering,  baf 
man  annehmen  muß,  baß  ber  gauerftoff  ber  Cuft  hierbei  feinen  fogro. 
£en  (Einfluß  ^at/  wie  bei  einigen  gelben  $igmenten.  Äupferhaltige 
fd)wefelfal$faure  3innauflöfung  if!  bad  bejte  flgend  für  ein  fdjöneflunb 
{iemlicr)  bauerhafted  9toth-  SBenn  man  ben  äBeinflein  weglaßt  ,  unb 
f$wac$en  gernambufbäbern  etwaö  3innauf(6fung  jufefct,  wirb  3?ofen* 
roth  erhalten. 

Um  föäne*  unb  itemlicfc  bauer^afted  0d)ar(ad)roth  auf  100 
qpfunb  ®cf)afwolle  ju  färben,  ftebet  man  bie  ©olle  in  einem  ©erhalt* 
niffe  oon  22  $fttnb  2ttaun  ju  11  9>fuiibSEBeinftein  an,  füllt  bann  einen 
Äejfel  3/4  ooll  mit 80  Jpanbeimer  SBafler,  unb  erbiet  biefeäauf  50®rab 
SKeaumur,  bringt  8  Jpanbeimer  wenigften$  8  —  4  SBodjen  alten  ger- 
nambufholjabfub  hin$i'/  erwärmt  bia  70  @rab  SReaumur,  bringt  bann 
»/3  $h<'f  ®*H*  hinein,  bie  nacf)  bem  gärben  ntcf>t  fdjon  fcfjarlad)* 
roth  ijr,  fonbem  für  ein  guteö  <£armoiftn  oerwenoet  wirb.  3n  ba6 
gärbebao  gibt  man  jejjt  wieber  jwei  £anbeimer  gernambufabfub,  färbt 
bie  übrigen  2/3  SBolle  barin ,  bie  aber  nicfjt  fo  fcfcön  fdjarlacfyroth  ge- 
färbt erfcfceint,  alö  bie  beim  britten  <£intaud)en  gefärbte. 

SBenn  man  bei  bem  erflen  gärben  nur  wenig,  bei  bem  jweiten 
etwar  mehr  unb  bei  bem  britten  ober  vierten  erfi  bie  erforberlufce  Spenge 
gernambufabfub  nimmt,  fo  erhalten  alle  oier  Partien  eine  gleiche 
@d)flrlacf)fatbc.  97acr)  bem  gärben  wirb  bie  SBolle  bloß  auögerungeu 
unb  im  ©chatten  getrocfnet,  weldjed  lefctere  befonberd  bann  wefentlicfy 
nothig  iß,  wenn  man  bem  2lbfube  (Eurcuma  beigegeben  ^at. 

(Sin  3ufa&  oon  2Öau  mad^t  biegarbe  f«fler,  aber  nid&t  fo  lebhaft. 
99?it  50  <pfunb  gernambufh^i  fann  man  1000  9>funb  SÖolle  fcharlacr)roth 
unb  na$h*r  mitjbem  93obenfa$e  bed  alt  geworbeneu  3lbfube6  noch  100 
9>funb  SBolle  {iegelroth  färben. 

gür  Wofaroth  h<*t  ntan  ungefähr  nur  */4  9>funb  fo  oiel  ipoty 
nothig,  al6  für  ©djarlacfcroth.  33eibe  garben  fann  man  burd)  ein  er 
wärmte*  Sajferbab  beleben ,  bem  verhäftnißmäßig  gefaulter  Urin  ju* 
gefefct  warben. 

gür  (Sarmoifin  auf  Sföertno  wirb  bie  Saare  im  ©etotctye  oon 


Digitized  by  Google 


25  $funb  mit  6»/4  $funb  2tt«un  unb  1  g>funb  Äleie  angefotten ,  na$ 
2-3  Sage  liegen  gewafcfcen,  attbann  in  einem  &abe  oon  6  ^pfiinb 
@a»an£olj  mit  1  $funb  9>ottafct)e  eine  ©runbe  lang,  o£ne  ju  fodjen, 
gefärbt. 

Sur  $u  rfifc^r  ot£  auf  SEBoUenfried  wirb  bie  SEBaare  in  einem 
S&abe  aud  4'/2  $>funb  Warnt,  12  £ot$  gereinigtem  SEBeinftein,  24  2or$ 
®elb£ol$  unb  6  2ot$  3innauflöfung  für  25  $funb  3eug  2  ©tunben 
(ang  angefotten,  nacr)  bem  flnfieben  4  Sage  laug  Hegen  gelaflen,  bann 
gewafcfcen  unb  mit  5  $funb  fcima^olj  nur  £eiß ,  nid)t  fort)enb  gefärbt. 

Um  SBolIe  bunfelbraun  $u  färben,  (lebet  man  für  25  ^funb 
SÖoUenfloff  mit  3  $funb  ©elb&ol$,  8  Cot{>  Äuoferoitriol,  3  $funb 
Äfaun  unb  16  Cot$  rotten  ©einjrein  r/3  ®tunben  lang  an  unb  färbt 
nacfr&er  mit  6  $funb  ©ima*  ober  99?art$en$olj  3/4  ®tunben  focfcenb, 
bunfelt  $erna$  foäter  bad  $Hot&  otnie  $u  focfcen  mit  <£amped)e$ol4» 
abfub. 

SBenn  25  $funb  Solle  ober  SEBolIeitjeug  in  einem  2(bfube  oon  6 
$>funb  fcima-  ober  SD?art$en$ol$  7»  ©tunbe  (ang  gefärbt  unb  nad>$er 
in  einem  feigen  93abe  oon  7»  ^funb  Doppelt  d^romfaurem  Äalt  eine 
$albe  ®tunbe  (ang  Durchgenommen  wirb,  erhält  man  eine  »ioltttt 
Sarbe. 

^cfjafwoUe  fann  nacr)  $3on6borf  mit  &rafitin  audj  fctyön  gell 
gefärbt  werben,  wenn  weiße  $BoQe  in  einem  focfjenben  gernarabuft)olg* 
babe  gelbrot^  gefärbt,  bann  einige  Minuten  in  einem  focfyenben  S3abe 
oon  fe$r  oerbunnter  3>$odp$orfäure  ober  Sitronenfaft  paffirt  wirb.  Die 
garbe  $ält  SSBafxfcen  mit  ©eife  gut  auö. 

Die  burcr)  Söraßliii  berSBolIc  erteilten  garben  befifcen  bad  9?ac$« 
t^eid'ge ,  baß  fie  oon  feiner  großen  Dauer  gegen  ben  (Einfluß  be6  Sick- 
tes unb  ber  2uft  (inb. 

3nwenbung  in  ber  &etbeufärberei. 

3n  biefem  ©ebiete  ber  gärbefunfl  wirb  bad  rott)färbenbe  Pigment 
ber  (Säfalpinien  auvn  falfctyen  darmoifinrot^  ber  ©eibe  oer* 
ivenbet.  Die  ©eibe  wirb  juoor  mit  Vi  ^^eil  tyred  ©ewidjteö  ®eife 
entfcr)ält,  bann  fcr)wä$er  ald  0u  äcr)tem  (Earmoiftn  alaunt  unb  in  einem 
gernambutyoljbabe  bei  einer  Temperatur  oon  80  -  60  ©rab  SReaumar 
eingetaucht.  9?ac$  bem  Serben  nimmt  man  fie  in  einer  alfalifcfcen  2fuf* 
lofung  burd>,  wenn  man  nidj>t  lieber  oor$ie£t ,  bem  gdrbebabe  felbfl 
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etwa«  fo&lenfaure*  Äali  ^in^u  $u  fefren.  1  9>funb  9>ottafc$e  ijl  $tnret» 
cfcenb  für  35 — 40  $funb  §eibe. 

2)unfler  wirb  bad  falfcfje  (£armoiftnrot&  erhalten,  wenn  etwa$ 
<£ampea)e£olsbrü$e  unb  felbjt  wenig  alfaliföe  2lufl6fung  bem  gernam* 
fjuf£ol$babe  $ugefe£t  wirb. 

2>aS  fc$änjte$Hot$  erhalt  man  mit  ben  Gdfaloinien auf @eibe 
burcf>  gleiche  $£eile  gernambuf*  unb  S&ima$ol$,  wenn  bie  Seibe  ju-- 
sor  afaunt  unb  nacf)£er  gewafdjen  wirb.  Sttan  fdrbt  in  bem  Sbabe, 
ringt  auö,  bringt  bie  ®eibe  in  ein  rot^eö  <$$»fifbab  2  ©tunben  lang/ 
ringt/  wafd)t  aud  unb  gibt  bann  ben  bläulichen  $on  in  einem  falten 
ammoniaf faltigen  SBajfer,  bem  für  3—4  $)funb  @eibe  ber  ©Otter 
eined  J?ü£nereicd  burcr)  Ceinwanb  pafftrt  jugefefct  wirb.  ^)er  feibene 
gaben  wirb  burcf)  ein  folcM  56ab  milber  unb  etwaä  griffig,  fo  wie 
überhaupt  Sibottet  jebe  gefärbte  @eibe  milber  unb  weid>  macrjt. 

gür  ^onceau  wirb  bte  <^etDe  erfl  mit  Orlean  oorgefdrbt,  bann 
eine  ©tunbe  in'<  ^onceau-^nftfbab  eingelegt/  uub  $ernacfj  in  hartem 
SBajfer  rot&  gefdrbt.  SGBill  man  bie  garbe  me&r  in'ö  »Idulic&e  $aben, 
fo  wirb  o£ne  ju  fpülen  burcr)  ein  Hmmoniafbab  genommen. 

£eIlrot$  erhalt  man  auf  alaunte  gewafdfrene  ©eibe,  wenn 
man  ben  (Edfalpinienabfuben  beim  gdrben  abgefodjteö  Salgfeifenwaffer 
$ufe£t,  welctyed  bie  garbe  gldn$enber  macfjt.  3n  SBien  werben  auf  biefe 
?lrt  fcfcone  aber  unddjte  garben  auf  @eibe  erzeugt,  bieman'Hito*9tofa/ 
2(tto-3nearnat  unb  3tto-(£armoi|in  nennt. 

-  »ei  21 1 1  o  --  91  o  f  a  gibt  man  ben  Gdfalpinienabfuben  im  93er£ält* 
nig  eseifenabfodjung  ju,  unb  je  langfamer  man  bie  alaunte  unb  gut 
gewafcr)ene  ®eibe  färbt/  um  fo  fdjoner  fallt  bie  garbe  aud.  SEBenn  bie 
x>oOfommene  93ölle  erreicht  ijt,  blaut  man  mit  frifcr)em  $anbwarmen 
SSBaffer,  bem  man  unter  Umfianben  etwa«  me$r  ober  weniger  $>otta« 
fctyenauflofung  $ufefct. 

(£d  wirb  aud)  nod)  ein  fdjöneö  J?ellrot$  aufreibe  erhalten, 
wenn  25  $>funb  ©eibe  in  einem  Tllaunbabe  oon  6!/4  $funb  Jllaun 
falt  gebeijt,  bann  in  einem  2lbfube  von  77z  $funb  gernambuP^cfj 
eine  Jalbe  @>tunbe  lang  $anbwarm  gefdrbt  werben,   £iefe  garbe  er- 
fcfjeint  nocr)  $ö$er,  wenn  (!att  2llaun  eine  alaun faltige  ejfigfaure  S^on-- 
t>ei$e  oerwenbet  wirb,  bie  in  folgenber  Sufammenfefcung  befielt: 
15  <pfunb  2llaun,  in  15  9D?ag  geläfr, 
■/»  $funb  Äreibe  unb 
2  */2  $funb  95leiöUcfer  £injugebracfot. 
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gnr  3ncarnat  färbe  wirb  bie  alaunte@eibe  ni<t)t  gewafaVn. 
SD?an  fr^t  bera  fcanbwarraen  (Edfatyinieubabe  4  8otr)  Sein  frei n  ju  unb 
fdrbt  fo  langfam  af«  moglict),  um  bie  garbe  rea)t  lebhaft  unb  feurig 
ju  erhalten. 

2(nwenbung  in  ber  23aum  w  ollenfdrber  et. 

2>ie  ®al$e/  bereit  fcafiö  farbloö  unb  alfalinifö  ift,  wie  j.  Sö. 
3iunojobulfal$e,  befefligen  ben  Sarbftoff  Der  (Sdfalptnien  auf  ber  Sbaun- 
wollenfafer  me&r  oiolettrotr)  alö  orangefarbig ;  bie  Mauren  unb  tu* 
nae$  21>t  berfefbeti  wirfenben  ®al$e  hingegen  tne£r  ober  weniger 
&$«rfa$roty. 

£3aumwo(Iengarn  unb  iÖaumwoUengewebe  mit  rjfigfaurer  Zfo» 
erbe  vorbereitet  nehmen  bttref)  ©aüireu  eine  oiel  fattere  garbe  im  ger 
narabutyotjbabe  M  ni$t  gallirte  Stoffe  an.  3um  ©allireti  fönuen 
©alldpfel/  Änoppern  ober  ©utnad)  oerwenbet  werben. 

Um  SBaumwodengarne  uaeft  (&t)eoreul  fcfyou  femarnbuf- 
rott)  $u  färben,  gibt  man;  uacr)bem  fte  angefotten  jtnb/  juoor  eines 
fiarfen  ©runb  mit  Drleau,  gallirt  fte  bann/  imprdgnirt  fte  in  einer 
3ittnaufföfung  oon  5  ©rab  sBaume,  bie  aud  einem  £r)etTe  3inn,  12 
feilen  ©a^fdure  unb  4  £t}eifen  ^alpeterfdure  bereitet  würbe,  wdföt 
fte  in  einer  geringen  3)?enge  bed  gdrbebabeö,  welche  man  bann  weg- 
gießt/ ab/  unb  färbt  fte  nun  aud,  inbem  man  nact)  unb  nad)  2  ger* 
nambuf  t)oIjbdber  oon  altem  2tbfube  reicht/  ber  weber  gu  ftarf ,  no$ 
£eiß  im  gdrben  attgewenbet  wirb.  Jttacr)  SBeenbigung  ber  garbe*  Orr 
ration  ringt  man  auö ,  n>dfcr)t  bie  ©ante  im  falten  SEBaffer  auö  und 
troefnet  ab. 

(Sin  gfänjenbed  fdjöned  gernambufrotr)  wirb  erhalten, 
wenn  rein  gebfei(f)te$  &aumwolIengarn  2  —  3  ÜÄal  in  öliger  alfalt 
fcfcer  SÖeije,  wie  für  turfifd)rotr)e  SSBaare  imprdgnirt,  naa)  gehöriges 
Srocfnen  auagewafc&en,  wieber  getroefnet/  mit  £umacr;abfube  a,au*irt, 
bann  mit  obiger  3innanflöfung  gebebt,  ati$gewaf<f)en  unb  im  gernarn- 
buf*  ober  gereinigten  9iotr)r)olsbabe  gefärbt  wirb.2lttf  1  9>funb  93aum- 
woUengarn  werben  V4  $funb  gernambuf*  ober  1  $funb  be3  bejlea 
®apanr)ol$e$  gerechnet. 

Sin  f<t)önee  (Sarmoifinrotr)  wirb  erhalten/  wenn  weif  ge- 
bleichtes iöaumwollengarn  mit  ©umadjabfube  gallirt/  abgetroefnet, 
bann  mit  6  ©rab  fcaume  flarfer  efTigfattren  £r)onerbe  impraa,nirt, 
einige  Sage  aufger}angeii/  buret)  r)eiße8  SBaffer  genommen/  im  gluj 
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gefctyweift  unb  im  Jarbbabe  gefärbt  wirb»  &efct  man  bem  Järbebabe 
eine  angemeflene  Portion  Ouercitronrinbenabfub  £inju,  wirb  eine  bem 
Ärapprot^  fyi\Ud)e  garbe  erhalten. 

SKofenrot^e  ©arne  werben  baburcf)  erhalten,  wenn  man  bad 
Oarn  afauut,  von  bem  Wann  abfpült,  bann  in  einer  2  ©rab  $aume 
ftarfen  obigen  3innauf(öfung  bei$t,  auoroafdjt  nnb  in  einem  fcfywacfyen 
3ernambuf>>l$baDe  färbt. 

Um  »aumwoUenjtoffe  feijön  türftf$rot$  ju  färben,  wirb 
feie  SEBaare,  25  $>funb  im  ®emid>te,  mit  0umaci)  gut  fömafirr,  abge» 
rroefnet,  in  einer  1  ©rab  &aume'  jtarfen  3innauflöfung  (1  $funb 
3inn  in  5  3>funD  ®al$fdure  unb  1  9>funb  @alpet*rfaure  gelöji) 
Qebeijt,  auögewunben ,  12  £tunben  lang  in  ein  2llaunbab  von  4 
g>funb  3t(aun  eingelegt,  (jernad)  auögewunbeit/  gewafdjen,  in  einem 
lauwarmen  $abe  von  2  $>funb  £Mma$o(j  angefärbt,  aldbann  in 
einem  fcabe  von  12  ^funb  &ima£ol$  unb  10  ?otj>  ©alläpfel  eine 
$a(be  ©tuiibe  lang  aufgefärbt,  auSgewunben  unb  o£ne  ju  wafdjeu 
abgetrocknet. 

2ille  biefe  rotten  garben  ftnb  (eiber  von  feiner  großen  £>auer  ge« 
gen  £icfct,  ©onne  unb  Stift, 

<§d)öne  ora  nie  n  gelbe  ?lb|tufungen  bi$  in  i?  o  d)  o  r  a  n  g  e  unb 
Seuerfarbe  werbeu  erhalten,  wenn  bie  ©arne  mit  «Suniacr;  gallirt, 
ftann  in  ejfigfaurer  £(>oncrbe  gebeizt  unb  in  einem  duercitroiu,  SSBau  , 
©Charte  ober  ©ilbfrautbabe,  bem  mejjr  ober  weniger  Stot^oljobfub 
jugefe^t  worben.  gefärbt  werben.  3*  mejjr  rot£e$  Pigment,  um  fo  £o* 
^er  bie  garbe. 

Sur  ^eitere  (£  a  n  c  1  • ,  (£  ^  o  c  o  1  a  b  e  •  unb  $5  r  o  n  c  e  f  a  r  b  e  n 
werben  bie  weißen  ©arne  ungallirt  mit  ben  &ei£en  für  O(ioenfarben 
imprägnirr,  unb  wie  bie  vor^erge^enben  garbenabfhifungen  im  gemifd)* 
ten  &abe  gefärbt,  bem  man  für  bunfle  Nuancen,  bei  welchen  bie 
Garne  mit  0umacr)  gallirt  fein  fönnen,  verfjältnißmäßig  (Sampele* 
£oI$abfub  jufejjt. 

SEttit  effigfaurem  (Eifen  gebeizte  Baumwolle  nimmt  im  $Rot£&olj-- 
fcafce  eine  in'$  Violette  jredjenbe  Purpurfarbe  an,  welche  fcr)war$  er.- 
fcfjeint,  wenn  ber  0toff  mit  (Sifenauflöfung  tingirt  i(t. 

H  n  w  e  n  b  u  n  g  in  ber  Kattun-  unb  3  e  u  g  b  r  u  cf  e  r  e  i. 

£)ad  Sbraftlin  ober  ber  rotjje  garbfioff  ber  Gäfalpinien  fnbet 
in  ben  2>rucfereien  £äujige  SSerwenbung,  fowofclfür  fiel)  allein,  alö  in 
i.  27 
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(5JefelIfcr)aft  mit  anbern  $igmenten  $um  gdrben.  3ur  ©arfteOuna,  ber 
rotten  fcafelbrucf-,  farbigen  Ä|jbei$en*  unb  ber  Sampf- 
brutf färben  itf  ed  ein  90115  unenrber)rlicf)ed  gdrbematerial  in  Der 
gefammten  3eugbrucferei,  wefcfeed  burct)  fein  anbered  |ur  3eit  befann* 
red  Pigment  erfefct  werben  fann.  2)ie  3ufammenfe£ungen,  fo  roie&ie 
oerfcfyiebenen  95er)anblungdarten  biefer  ?(ufbrucf färben  werben  wir  in 
ben  brfonbern  t)iefur  gewibmeten  2tbtr)eifungen  über  Safelbrucf färben, 
farbige  fceij  «  ober  Gnteoage  2)rucffarben  nnb  ben  £ampfbrucffarlw 
ndt)er  fennen  fernen. 

3n  ben  Äattun ;  nnb  3eugbrucfereten  r)at  man  jlet«  alt 
geworbene  jldrfere  nnb  fctjwdcrjere  gernambuf-  unb  gereinigte 9tot^o[j> 
abfube  oorrdtr)ig,  wo  fie  mit  9?r.  1,  2  unb  3  be$eid)net  werben.  9lr.  1 
bilbet  ben  concentrirten  2tbfub  0011  2  $funb  £of$  auf  1  90?aß  ^ lüffig- 
feit,  9?r.2  $funb  Jpolj  auf  2  9)?aJ  Sliiffigfeit  unb  SKr.  3 1 9>fanb 
Jpofj  auf  1  9J?ag  gluffigfeit,  bie  aUe  burct)  me£r  ober  weniger  €inbam« 
pfen  ber  erfahrnen  2tbfocr)ung  gewonnen  unb  bei  ber  ttnwenbung  für 
Safel*  unb  &ampfbrucffarbeu  meifreud  na  et)  21  r  fernerer  groben  bernejffo 
werben,  gür  lebr)afre,  nier)r  ind  9tofenrotr)e  afd  (Earmoifui  ftd)  neigenbe 
applifationdfarben,  wo  ber  garbjloff  im  Stöorbant  bnrd^  3erfe|ung 
bed  2tfaund  mimlf!  Sblei&itcfer  entwiefeft  unb  an  effigfaure  S^onertr 
gebunben  ijt ,  bereite  id)  fofgenben  3ibfub : 

16  ^funb  über  ipirn  gefdjnittened  geriiambutyofj  werben  mit  2 
9>funb  gifetr)of$  unb  1  9>funb  jerfleinerter  J&irfenrinbe  3  *9?al  mit 
SBafier  abgefodjt,  ber  erhaltene  X>efoft  bid  auf  30  3ttafi  eingebampft- 
3n  bem  noer)  feigen  Abfube  werben  jefct  12  $>funb  Blaun  gelöjr,  &it 
Huflofung  in'd  flnfafcfafj  gebraut  unb  ber  Waun  burd)  12  9>funb&(fi- 
juefer  $erfefct,  nad)  öfterem  Umrühren  unb  einigen  Sagen  rur}igem@K! 
t)en  fann  bie  gefärbte  glujfigfeit  für  ben  6)ebraud)  oerwenbet  ircrfc«- 

Söei  mehreren  rotten  Safelfarben,  wo  bad  Pigment  buret) 
erbebafid  entwicfelt  wirb/  leiflet  ein  gute«  SKotr)r)ol$  oft  beffere  Sirnjir 
ald  bad  gernambuf*r)of$,  wogegen  fefcrered  mit  ben  3innbafen  fcdöurrr 
garben  liefert. 

gur  £ampf'  unb  Safefbrucffarben  eignet  ficr)  autfc  ber  feit  inn- 
reren 3at)ren  im  Jpanbel  r)dufig  oorfommenbe  gernambuf-  unb  fRofy 
t)olV(5jr  traft  ganj  oorjugficr) ,  wobei  id)  bem  in  ^prupconfipenj  *<■ 
troefenen  oorjier)e,  weil  teuerer  tt)ei(weife  ofterd  verbrannt  unb  8ra9' 
mente  enthalt,  in  wetzen  bad  93rafUin  jerjHrt  tfr. 

3um  gdrben  werben  fct)wacr;e  uneingebampfte  Jörür)en  bereit 
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wobei  man  ben  Spölpvn  beimttbfochen  auch  5—6  $rocent  »irfenrinbe 
$ufefren  fann.  SHan  b^eidjnet  bie  ^Quantität  J?ol$,  welche  in  ber  gluf* 
jigfeit  auögefocht  wirb,  um  ba$  9>igment  burch  bte  3a&1  ber  SWafe 
beim  gdrben  bemejfen  &u  fönneu. 

2)ie  2>rucffabrifate,  welche  in  ben  Äattun fabrifen  burch  ba$8«r* 
ben  mit  bem  rotten  Pigmente  ber  (Sdfalpinien  bargeftellt  werben,  be* 
jrejen  in  folgenben: 

* 

(Sarmoifiugruub  mit  weißer  £nleoage. 

Sur  biefe  bem  ?luge  fich  glanjooll  batbietenfce  8^0*  werben  bie 
gut  gebleichten  ^aumwollengewebe  mit  8  ©rab  S&aume  flarfer  ej]ig* 
faurer  $f  onerbe  anf  folgenbe  2lrt  vorbereitet : 

(SS  werben  20  »)J?aß  ejftgfaure  Sfonerbe  mit  V/z  $funb  fohlen- 
fduerlidjer  @oba  abgeitumpfr,  auf  40  ©rab  SHeaumtir  erwärmt  tu  ben 
Älojtrog  gebracht,  unb  bie  SBaare  jweimal,  bad  erjte  SWal  mit  weuig, 
ba$  anbere  OTal  mit  flarfer  9>rej[ion  geflößt.  2>ie  mit  ber  Söafid  im« 
prdgnirte  Saare  wirb  forgfdltig  abgetrocfnet,  jur  Söerjagung  ber(Sf- 
figfdure  unb  SBilbung  bajifch  ejfigfaurer  S&onerbe  5—6  Sage  lang  auf* 
gegangen,  bann  in  einem  50  ©rab  SReaumur  Reißen  SBafferbabe,  bem 
für  4  ©tücfe  (Salico  2  $funb  feingepuluerte  Jtreibe,  '/«  9>funb  frp* 
flallifirte  fof  lenfduerliche  ®oba  unb  74  9>funb  ©almiaf  jugefefct  wirb, 
bei  4  2)oppeltouren  paffirt,  gut  gewafcrjen  unb  au  ber  £uft  abgetrock- 
net, wonach  ber  Snleoagebrucf  vorgenommen  wirb.  Sttach  bem  2>rucfe 
werben  bie  3^uge,  um  Mflecfen  $u  versilbern,  aufgefangen,  ben  an« 
bem  Sag  in  einem  40  ©rab  SReaumur  warmen  Äreibenbabe  im  9?o(* 
Unfällen  ober  auf  (Sterne  gefpannt  burchgenommen,  in  gluß  eingefan* 
gen  unb  in  ben  SßBafctyrdbern  niöglict)ft  gut  gewafchen,  aBbauu  $um 
Sdrben  gefchritten. 

fceim  gdrben  werben  auf  8  @tücf  (Ealico  von  */4  »reite  unb  60 
<£ Uen  Sange  ber  Defoft  von  32  $funb  SernambuFf  ol$  ober  ber  gerei« 
nigte  2lbfub  von  52  $>funb  SÖima-  ofcer  üOTart$en$ol$  erforberliä).  99?it 
ber  SOBaare  wirb  bei  80  ©rabSKeaumur  in  bad  $eiße$ab  eingegangen/ 
eine  ®tunbe  fang  fochenb  gefärbt,  gleich  nach  bem  gdrben  in  glug 
gebracht  unb  in  ben  SBafchrdbern  gewafchen.  (S*  wirb  je£t  $ur  0chö* 
nung  ber  garbe  gefchritten,  wobei  man  fich  einer  (fernen  SBanne  mit 
Jpafpel  oerfefen  bebient,  welche  mit  faltem  S^fwajfer  angefüllt  unb 
für  4  &titcfe  (Ealico  bem  SSabe  6  ?c*tr)  liquibed  boppelteö  (Sf  lorjinn  jti« 
gefegt  werben.  3n  biefem  <£cr)önungebabe  wirb  ber  SBaare  eine  £op-- 

27* 
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peltour  über  ben  £afpel  Iaufenb  gegeben;  fd>neU  an  gluji  gebraut, 
gewafcfcen ,  audgewunben  unb  im  ©chatten  abgetrocfnet.  Z>a6  @cr/6.- 
uungebab  wirb  bei  jeben  4  &  triefen  wieber  friferj  bereiter. 

(Sine  eben  fo  lebhafte  oon  ber  vorigen  Nuance  etwad  abwetdjenbe 
garbe  wirb  erhalten ,  wenn  bei  bem  äreibenbabe  bie  @oba  unb  ber 
ealmiof  weggelajfen,  tinb  man  12  2ot§  Äreibe  für  ein  (Stricf  Galice 
in  tfnwenbung  bringt,  in  welchem  fcabe  ber  SÖSaare  6  2>oppeItouren 
bei  50  ©rab  BBdrme  gereicht  werben,  nnb  ftatt  bem  (£&Ior$innbabe  bie 
SBaare  für  8  @tücf  (Ealico  in  einem  falten  SBajferbabe  /  bem  4  Con) 
g>ottafct>e  jugefe&t  werben,  burcfcnimmf. 

Äfeienjufa^  benSBraftlinbdbern  beim  Sdrben  jugegeben  macr)t  bie 
garben  bunfler  uub  er^t  ben  Cü|ter  berfelben. 

2>iefe  beiben  garben  erfcfceinen  um  fo  fdjoner,  wenn  beim  gärben 
GocrjeniUe  mit  oerwenbet  wirb,  wobei  bad  93er£dltniß  für  ein  ©tuet 
Galico  in  2  <Pfunb  geruambuf^olg  unb  12  üotfy  docr)ent'Ue  befter)t. 

£>ie  ejjigfaure  S£ouerbe  $ur  Jperjtellung  biefer  garben  bereitet 
man  auf  folgende  2(rt: 

50  <J>funb  eifenfreier  Mann  werben  in 

72  «Wag  feigem  Gaffer  geloft, 
2  Vi  epfunb  ®almiaf  £injugebracl)t,  bann 
2  7a  «pfunb  ^ottafdje  nad)  unb  naer)  ^gegeben,  unb 
jufejjt 

30  <ä>funb  Sbleiiitcfer  eingerührt. 

Xnird)  bie  $>ottafct)e  wirb  bie  freie  ©dure  be$  Waund  gebunben, 
ber  ©almiaf  wirft  alö  I;ogroffcpifclJeö  ^a^,  um  bie  geflößte  SBaare 
moglicfyft  lang  in  feuchtem  3ufianbe  $u  erhalten,  woburd)  ftcfy  bie  S^cn 
erbebaftS  um  fo  inniger  mit  ber  JÖaumwoUfafer  verbtnben  fann. 

Garmoifin  rotier  GJrunb/  etwas  me£r  in'ö  ®d)  a  rlaA 
fict)  neigenb,  mit  weißer  (5  nie  vage. 

gür  gewöhnliche  mer)r  orbindre  SÖaumwoüengeWebe  bietet  bas 
nacr;|lej)enbe  Verfahren  ein  SWittel  an  bie  ipanb,  fc&öne  carmoifin*  un^ 
frflpprot£d£nIicr)e  £6ben  mit  weifjen  giguren  o£ne  große  £oj?en  ^cr- 
jujtellen.  £>iefeö  fogenannte  J?ocf)rot$  (leite  td>  nacr)  folgender 
2lrt  bar: 
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$6  wirb  eine  foljfaure  Sfonerbe  bereitet,  tnbent 
158  30?oß  focfcenfcee  SBojfer  auf 
204  $>funb  gepuloerten  eifenfreien  tflaun  gegojfen,  bann 
105  OTaß  flüffiger  foljfaurer  Äalf  20  ©rab  Raunte  flarf 

eingerüfrt  werben. 
l'A  ^funb  ©rünfpan  werben  ben  Sag  $uoor  in 
15  9ttaß  grucfjtefTi'9  eingeweiht  nnb  bem  Sttorbant  $u* 
gegeben/  ben  man  öftere  umrührt,  bann  ruf  ig  ab- 
liefen laßt  nnb  nach  einigen  Sagen  oerwenben  fann. 
2>ie  gut  gebleichten  3«uge  werben  mit  bem  abgefeilten  SWorbant 
auf  ber  JMofemafchtiie  brei  99?al  finter  einanber  grunbirt,  bie  $wei  er* 
jten  9)?afe  mit  weniger,  bad  lefcte  90?of  fingegen  mit  frarfer  ^reffion. 
9?aa)  bem  ©runbiren  wirb  bie  SOBaare  in  einem  gefeiten  Cofale  ber 
Sange  nach  auf  einem  Sattengerüffe  breit  aud  einanber  gefaltet  aufge* 
fangen,  wdfrenb  bem  abtrocfnen  ofterö  gejogen,  um  Peißen*  unb  2at* 
tenjtretfen  gu  oerf  inbern,  unb  nach  bem  2lbtrocfnen  3— 4  Sage  in  einein 
luftigen  ©oben  aufgef äugen ,  wonach  of  ne  oorf ergegangenen  2b&ug 
bie  imprdgnirte  Sffiaare  in  folgern  3uflanbe  entweber  burch  ben  £anb-- 
brucf  ober  mitteilt  SKouleaubrucf  weiß  ged£t  wirb. 

SRad?  bem  SBeifjdjjen  wirb,  um  bad  2Ibflecfen  $u  oerf inbern,  bie 
SGBaare  aufgefangen  unb  beu  anbern  Sag  bie  Äreibenpajfage  auf  nach* 
flefenbe  SBeife  oorgenommen: 

2>ad  SBaffer  im  Sollen fafleu  wirb  auf  45  ©rabSReaumur  SBdrme 
gebracht,  8—10  $funb  gepulverte  eifenfreie  treibe  eingerüfrt  unb  bie 
SGBaare  breit  auö  einanber  gefalten  langfam  burch  ba$  £3aö  getrieben, 
wo  fte  auf  ber  entgegengefe^ten  ©eite  in  ein  ©efdjj  mitSBafler  gefüllt, 
untertaucht  unb  oon  ba  (lücfwcife  f erauögenommen,  in  glug  eingefau* 
gen,  eine  ©tunbe  fangen  gelaffen,  bann  in  ben  Sßafchrdbern  gut  gewa- 
fd;en  wirb. 

(£0  bürfeu,  um  bad  (Sinfchlageu  in  ben  weißen  Stellen  $u  oerf in* 
bem,  nid>t  mefr  ald  30  ®tücfe  (Salico  tu  ein  unb  bemfelben  Söabe 
bnrchgenommen  werben,  für  welche  12-15  $>funb  treibe,  je  nachbem 
e*  fcr)wad)e  ober  flarfe  ifcmujrer  ftnb,  erforberlich  werben.  Sföanfe&t 
bem  mit  8  —  10  $>funb  treibe  angemachten  fcabe  zeitweilig,  wenn 
einige  Partien  SBaaren  burchgenommeu  (inb,  bie  übrige  Äreibe  por* 
tionenweife  ju. 

?luf  bad  Äreibenbab  folgt  ein  leictyted  Äuf fotf bab  oon  65  ©rab 
SKeaumur  $3drrae,  in  welchem  je  4  @tücfe  an  einanber  gefeftet,  4 
©oppeltouren  über  ben  JJafpel  erf alten,  oon  ba  imgluffe  gefchweift 
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tittb  in  beii  SSBafcfcrdbern  mögtidjft  rein  gewafcfcen  werben,  weil  wn 
einer  guten  Steinigung  ber  ©lanj  ber  $arbe  unb  bie  Älarfceit  ber 
weißen  Objefte  ab^dngt. 

33etm  £ur)fotr)en  ber  £oljrot&en  Sarben  $at  man  forgfdttig 
barauf  ju  achten,  nie  juviel  £ur)fot£  in  ttnmenbung  $u  bringen, 
weil  fonfi  bie  garben,  vorjuglicr)  bie  rofenrotr)en ,  i£ren  angenehmen 
Wjler  verlieren,  auct)  meifr  matt  unb  fa^I  $um  23orfcr)ein  fommen. 
3um  $drben  werben  für  10  ©tücf  (Salico 

40  Sföafj  23imabrur)e  von  40  $funb  fl3tma$ol$, 
20  fO?aß  CUiercitronbrur)e  von  674  9>funb  Cuercitron* 
rinbe  unb 

2  $funD  juvor  in  SÖajfer  gelojten  $ifd)lerletm  $um  tttf« 
fer  in  ben  Dampffdrbejtdnber  gebraut ,  bei  24  Grab 
SÖdrme  mit  ber  SBaare  eingegangen  unb  in  langfam 
fleigenber  Temperatur  wd^renb  2  ©tunben  $ur  Äe^- 
$i(je  gebracht,  wonacr)  8  — 10  Minuten  lang  gelinbe  ge- 
fönt, bann  bie Sßaare  r)erau6genommen,  glei^gutgeiM* 
fcr)en,  au$gewunben  unb  im@cr)atten  abgerrecfnetwirb. 
93ei  etwad  weniger  Söima  unb  me$r  £tuercitronbrut)e  wirb  ein 
bem  Ärapprot$  analoge«  SRott)  erhalten,  welcr)ed  um  fo  fcr)öner  unb 
Dauerhafter  erfdjeint,  wenn  ein  ver^dltnifj maßiger  3ufafc  von  ©umaa) 
bem  Sdrbcbabe  gereicht  wirb. 

Sin  mer)r  bauer^afteö  <£armoifinrot&  mit  weißer  Snleoage 
wirb  erhalten,  wenn  bie  mit  effig»  ober  ^oljfaurer  Tbonerbe  vorbereitete 
SEBaare  $uvor  mit  Ärapp  angefärbt  (befcfclagen,  pajfirt)  unb  nacb^erim 
SKot^$oI$babe  gut  gefärbt  wirb.  Und)  erhalt  man  fd)6ne,  me$r  bauer- 
hafte SKofa*  unb  (Sarmoiftnböben,  wenn  ber  $Rotht)ol$brur)e  ein  oer^olt» 
nißmdßiger  3ufa|  von  &rapp  unb  Äleie  mit  etwaö  @umad}-  ober®fll» 
lu$bru$e,  in  mannen  Sailen  auct)  <Eocr)eniUe  beim  gärben  jwgefe^t 
wirb.  $?an  ge£t  bei  30  ©rab  SKeaumur  mit  ber  SfiBaare  in'd  »ab  unb 
färbt  bei  fleigenber  Temperatur  bifl  jur  erwunfcr)ten  ©cfcattirung. 

3lad)  biefer  Krt  werben  au$  Stofa?  unb  (Sarmoiftnfarben  aud  ein 
unb  bemfelben  Söabe  burd)  furjered  ober  längered  Verweilen  unb  burtb 
einen  geringeren  ober  £ot)eren  SBdrmegrab  jugleicr)  gefärbt. 

Sur  6  etilcf  dalico  werben  t)iefur  ber  ?ibfub  von  6  9>funb  8"; 
nanibuf-  ober  10  $funb  *Rot^ol$  mit  15  ?ot$  fein  gepulverter  CMe* 
nitfe  unb  4l/a  q>funb  gepulverten  2(vignon  Ärapp  mit  etwa«  Äleien 
verwenber.   $a*  §drbebab  wirb  auf  24  ©rab  SReaumur  erwärmt, 
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mit  ber  SKaare  fc^nell  über  ben£afpel  eingefahren,  wdt)renb  bem  9Ma* 
niputiren  gut  breit  gehalten  unb  bei  mäßig  fteigenber£emperatur'<£rhö» 
hung  fo  lange  hin  unb  wieber  getrieben ,  bid  bie  erwünfchte  SRofafarbe 
erreicht  tjr.  &ie  rofagffdrbte  £Baarr  wirb  ^erauögenommen/  gteid)  in 
g(uß  eingegangen  unb  mit  bem  gdrben  ber  (£armoiftnfarbe  ber  übrigen 
©töcfe  fo  lange  fortgefahren,  bid  ber  $on  ber  garte  erreicht  ift,  wo* 
nacfy  bieSBaare  ebenfalls"  gleich  gewdjfert  wirb.2)urcr)  t>a$  fchneü*e<Stn« 
fangen  gleich  nach  bem  gdrben  in  gfuß ,  gewinnen  bie  garben  an 
J?eb£aftigf eit ,  unb  bie  weifen  giguren  erfdjeinen  ffarer. 

gur  lebhafte  ftofafarben  fann  man  ben  Sttorbant  etioaö 
fcbwddjer,  nämlich.  5  bid  6  ©rab  %aume'  ftarf  oerwenben,  unb  beim 
gdrben  etwa*  weniger  garbmaterial  in  ttnwtnbung  bringen.  SWan  färbt 
bei  fe^r  Iangfam  jleigenber  Temperatur  unb  fe$r  fa}nellem  2>rehenüber 
oen  ijafpel,  wo  bie  garbe  fchon  jwifcfcen  30  unb  40  ©rab  fteaumur 
erreicht  werben  fann.  gür  SKofafarben  barf  man  bura)au6  feine  &u 
fcfytoachen  SRorbantd  oerwenben,  fonbern  muß  bie  Nuancen  burch  bad 
gdrben  gu  erreichen  fuchen,  weil  &u  fdjwadje  $inbemittet  nur  matte 
garben  o£ne  allen  Wjler  gewähren ,  auch  bürfen  nicht  $u  oiele  ®tücfe 
in  einem  fcabe  auf  ein  9)?al  gefdrbt  werben. 

£>urch  einen  3ufa&  oon  ®umach  werben  eigentümliche  fc^öne 
9iofa-2(bpufuiigen  erzeugt,  welche  nodE>  etwaä  mehr  Jjaltbarfeit  al6 
oie  ohne  ©umach  gefdrbten  beftyen.  93i$weilen  fe|jt  man  Dem  gdrben 
für  £armoifin  unb  SHofa  auch  ©alluflabfub  $u,  um  eigentümliche  gar« 
bentone  ^roorjubringen. 

(Einen  lebhaften  amarant^rot^eu  ©  r  u  n  b  mit  weißer  (Sn* 
leoage  erhalt  man,  wenn  furö^tücf  cjalico  ber  2fbfub  oon  18  ^fwnb 
SKot^o(&  ober  10  $funb  gernambufhol$  mit  15  Coth  gepulverter  So* 
cf)eni(Ie  unö  etwad  5t(eie  in  ben  Äeffel  gebraut;  bad  garbbab  auf 
40  ©rab  SXeaumur  gebellt,  mit  ber  SBBaare  eingefahren  unb  bei  tfei- 
genber  Temperatur  fo  lange  gefdrbt  wirb;  bid  bie  garbe  nach  SÖunfch 
erreicht  ijt.  $ie  garbe  fann  ind  Garmoifinartige  mobiftcirt  werden, 
wenn  man  fie  nach  bem  SBafchen  in  einem  falten  SBajferbabe  bur^ 
h«fpeft,  weichet  wenig  fohlenfduerliched  Patron  gelöfl,  enthalt. 

Mit  biefe  »erfdjiebenen  garbenabjlufungen  mit  Jörafilin  gefdrbt, 
nehmen  einen  fe£r  gldu$enben  Cüfter  an,  wenn  man  bie  UBaare  gleich 
nach  fceenbigung  ber  gdrbe-Operation  auf  ben  ipafpel  winbet,  unb 
unmittelbar  fo  f$ne(I  a(6  möglich  in  ein  fodjenb  heißet  Sßajferbab  ein 
h^fpelt,  in  welchem  fte  furjere  ober  längere  3eit  burch  f}h\>  uitb  wieber* 
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bafpeln  erholten  /  unb  bann  am  glufi  ti nb  in  ben  SSBafcfcrdbmi  g^wa. 
fcf)en  werben.  Durct)  ein  fol^eo*  93erfafren  erfc&einen  bie  garben  md)t 
allein  reiner  unb  etwas  bauerfafter,  foubern  bie  weiften  Stellen  «4 
überaud  feil  unb  flar. 

&eim  2lbtrocfnen  ber  &rafilinfarben  mitfj^onne  gdn^ltc^  wnüc= 
ben  werben ,  unb  baöfclbe  in  fcr)attigen  Orten  gefd>er)en ,  aud)  müjfcr 
bie  Satten  beim  Auffangen  fletö  rein  fein ,  hamit  ntd^t  wdfrenb  bef 
Jlbfrocfnend  lichte  ®tangenflreifen  entfielen. 

@cfc)  warjgrunb  mit  weiß  unb  rotier  (Snleoage. 

Diefed  Drucffabrifat,  welcfyed  gewöhnlich  mit  rotten  Streifen 
im  fdjwarjen  ©runbe  mit  weiß  gedfcten  giguren  oorfommt,  welch  lf&: 
tere  jum  £r)eil  mit  Damofgrün  ober  Dampfblau  auSfchattirt  werten, 
wirb  auf  fofgenbe  SGBeife  bargejrellt : 

Die  gebleichten  daüto  werben  mit  5  Vi  ©rab  Söaume  (tarier 
flarer  (£ifenbrür)e  geflojjt,  unb  bei  nicht  $u  fiarfer  Jpije  forgfältig  ab- 
getrocknet/ bamit  weber Streifen  noch  Ungleichheiten  entheben.  Wad) 
bem  Bbtrocfnen  unb  einen  Sag  beö  Jpdngenö  in  einem  nicht  gereiften 
Pofal,  wirb  bie  SÖaare  auf  ber  SßSaljenbrucfmafchine  für  ben  »eifien 
gigurenbruef  mit  folgenber  (Snleooge  gebrueft: 
3n  14  9>funb  Reißern  SBafler  werben 
4  Vi      »    Oralfdure  unb 

14         »   äBeiujreinfdure  geloft,  bie  2lufl6fung  über 
12         »   gebrannte  ©tdrfe  gegojfen  unb  gut  bamit  ju- 
fammengerür)rt.  Die  5>?ufier  für  ben  (gnleoagebrucf  mü|Jen  iuangemef- 
fener  fciefe  auf  ber  Drucfwalje  graoirt  fein. 

9?ach  bem  SEBeißdfcen  werben  bie  £tücfe  in  einem  mehr  feuerten 
ald  troefenen  3immer  8  bi$  10  ^tunben  aufgefangen ;  bann  imÄu^ 
fotr)fajren  über  Stollen  laufenb  burchgenommen.  Da$  SEBajfer  jum 
Durchnehmen  im  Äajlen  wirb  bie  auf  60  ©rab  Steaumur  erwärmt, 
bemfelben  ein  erfjnbfarren  voll  Äur)fotr>  unb  30  biö  35  9>funb  fein 
geflogener  Äreibe,  je  nachbem  ber  Drutf  leicht  ober  ferner  ift,  juar 
geben/  unb  wor)l  burdj  einauber  gerührt.  Die  (£a(ico,  oon  welchen 
immer  5  ®tücf  an  eiuanber  geheftet  werben ;  bleiben  über  bie  Stollen 
laufenb  ungefähr  $wei  Minuten  lang  in  bem  löabe,  unb  münben  in 
eine  SBanne  mit  faltem  SBatfer  gefüllt  ein,  oon  wo  man  fie  jiücfwife 
gleich  an  ben  gfuß  ober  93ad>  bringt,  in  welchen  jte  eineötunbe  lang 
eingegangen,  unb  bann  in  ben  SEBafördoern  gewaföen  werben,  ©eon 
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5  ®tiicf  burcfcpaffirt  finb,  wirb  wieber  etwa*  Äuffotf  unb  Äreibe 
iiacfcgebeffm.  99?efr  alö  40®tucf  Safico  bürfen  liiert  in  ein  unb  beim 
felben  JÖabe  burdjgenommen  werben,  weil  fonjl  baö  SGBeiß  \\id)t  mefr 
rein  erfcfeeint.  9?acf)  biefer  Operation  wirb  bie  gBaare  nod)  einmal 
bei  60  ©rab  dteauinur  in  einem  Äuffotfbabe  ofne  Äreibe  befanbelt, 
wobei  entweber  10  @tucf  an  einanber  geheftet  eine  «ßierreljrunbe  lang, 
ober  jebed  einzelne  ®tiitf  bei  6  Soppeltouren  t>arin  geladen  wirb.  $d 
wirb  je£t  im  gfujfe  gefdjweift,  in  ben  SSBafcfcrdbern  möglich  rein  ge* 
toaf^en  unb  bie  SBaare  jum  gdrben  gebracht. 

gdrben  für  10  (Stucf  Saltco  oon  60  SBtener  (Ellen 

2  d  n  r}  e. 

40  9>funb  fein  gepuloerted  Söimafofj , 
10  »  ^>fdf^er  ober  fcreöfauer  Ärapp, 
5  v  ®umac$.  90?an  geft  bei  24  ©rab  SReaumur  in 
baß  25ab  ein,  unb  färbt  wdfrenb  3  Quinten  in 
fleigenber  SSBdrme  biö  70  ©rab  «Heaumur.  SOBill  man, 
bajj  baö  £»ot^  mefr  in  @cf)arfad)  (lecken  foll,  fo  gibt 
man  bem  gdrbebab  1  biö  v/t  $funb  Ouercitronrinbe 
ju.  9?act)  bem  gdrben  wirb  gut  gewafdjen ,  bann  in 
einem  65  ©rab  SÄeaumur  Reißen  Äfeienbabe  burcfcge* 
nommen,  wieber  gut  gewafcfjen,  abgetrocfnet  unb  jur 
Jperoorbringung  ber  rotten  Streifen  mtttelfl  ber  SSBaf-- 
$enbrucfmafcf)iiie  folgenbe  $£referoe  aufgebrucft. 

o  t  $  d  £  e. 
<£d  werben  40  $funb  8S3a(fer  mit 

10     »     (gtdrfe  oerfocfjt,  falt  geniert  unb  mit 
10     »  3uiiifa(j, 
5     »     boppeltem  (Sfforjinn, 

14  *  ®al$fdure  gefödrft,  unb  alles  gut  burd)  ein» 
anber  gerührt. 

bem  %brucf  wirb  bie  SSBaare  einige  ®tunben  in  einem 
feuchten  Cofal  aufgefangen,  bann  eine  falbe  ®tunbe  lang  in  giuf* 
eingegangen,  oen  ba  in  ben  SBafdjrdbern  rein  gewafcfjen,  aufgefangen 
imb  im  ®<$atten  abgetrocfnet,  wonach  X)ampfblftu  ober  ©run  ein« 
gepaßt  werbeu  fann. 
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©chwarjgrunb  mit  SSBeifc-  unb  Drange*<£nleöacje. 

SBill  man  Drangejrreifen  ftatt  ben  rotten  in  bem  eben  befd)ri*< 
benen  ©rucffabrifat  r)aben/  fo  wirb  bie  geflößte  unb  weifigedfcteSE&aaK 
für  10  @rücf  (Salico  mit  bem  Hbfube  oon  40  9>funb  Cluercitronrirtbf, 
wdr)renb  jwei  ©tunben  bi*  auf  50  ©rab  SHeaumur  juoor  Olioen 
färbt ,  bann  rein  gewafchen  unb  bie  Sßaare  in  einem  Söabe  oon 

50  ^>funb  SÖima£ol$, 

1     »     Ouercitronrinbe  unb 

V,  »  ®umad)  wdr)renb  4  ®tunben  btd  60  ©rab  35. 
audgefdrbt,  bann  im  glujfe  gut  gefchweift,  in  ton 
SQBafchrdbern  rein  gewafchen  unb  abg<trocfnet,  M 
$£en  mit  berfelben  (Snleoage  für  SRotr)  gegeben ,  unb 
in  allem  Übrigen  eben  fo  oerfa^ren 

$uceboben  mit  weiter  (Snleoage,  etuem  fchönen 
bunflen  Ärappbraun  ähnlich- 

9)?an  Uofyt  bie  SBaare  jweimal  nach  einanber  auf  ber  ©runbin 
mafchine  mit  einer  3"f<»nimenfe(jung  au$: 

5  Steilen  effigfaurer  £r)onerbe  10  ©rab  $5aume  unb 
4  Reifen  burd)  weifen  flrfenif  gereinigte«  ^ol^faurfd (Stfen 
8  ©rab  93aume,  unb  beobachtet  beim  2tt>trocfnen  ber- 
felben, baß  feine  $u  frarfe  ipifce  angewenbet  werbe.  3" 
noc^  gang  wenig  feucht  an£ufut)lenben  3uftö"be  wirb  (\t 
3  /  im  Sinter  hingegen  6  Sage  fang  in  einem  nictjt  gc« 
r)ei$ren  3immer  ober  23oben  aufgehangen,  bann  mit  Ui 
weißen  Snleoage  ber  oorigen  2>rucffabrifate  gebrucft. 
unb  in  allem  Übrigen  bid  jum  Sdrben  eben  fo  be^anbeü. 
©efdrbt  werben  10  ©tiltf  dalico  mit 

20  $>funb  g>fdfjer  ober  SBredlauer  Ärapp, 
30     »     fein  gepulvertem  &ima£oI$  unb 
10     »  @umacr). 
Sfceim  gdrbcn  ge£t  man  mit  ber  SEBaare  bei  26  ©rab  SHeaumiir 
in  bad  Sßab  ein,  unb  err)ör)t  bie  Temperatur  wd^renb  r/z  @tunfc<n 
bie)  auf  65  ©rab  SKeaumur.  SQ?an  gibt  jejjt  für  jebed  ®tücf  2  Schau- 
feln Äufjfotr)  r)in$u  unb  weilt  noch  @tunbe  lang  mit  &er 
SBaare  bei  berfelben  Temperatur  in  bem  fcabe.  Mach  bem  Jdrben  wir* 
bie  SBaare  gleich  gut  gewafchen,  bie  badSSBaffer  beim  2lu$wincen  Mar 
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baoon  fliege;  wonach  bei  65  ©rab  SReaumur  gefleier,  wieber  gewaföen, 
aufgefangen  unb  ab^errocfnrf  wirb. 

3ur  gnuminationdaudfcrjniücf  ung  wirb  £ampfb(au  ober  Dampf* 
grün  unb  für  SRofenrotfc,  2Bafc$rot$  (bura)  äfatin  unb  fcleijucfer 
bie  garbe  entwickelt),  oerwenbet. 

Örtlicher  2ütfbrucf  ber  »inbemittel  (i&afen). 

gür  ben  Jpanb',  9>errotin-  unb  SBal&enbrucf  wirb  bie  8  ©rab 
S&aume'  fiarfe  ejfig*  ober  £ol$faure  $£onerbe,  tfeild  mit  0tdrfe  unb 
SB3eijenme£l ,  t^eiie  mit  Sragant,  Salep,  ©ummi  unb  füniUicrjem 
3>ertringummi  oerbicft.  Sur  wolle  frdftige  garben  eignet  fid)  Tragant 
unb  @alepoerbitfung,  für  jarte  feine  garben  ©ummi  unb  Dertrinoer* 
bicfung  am  beften.  93loße  0tarfeoerbicfung  für  Jpanbbrucf  im  £>ecf; 
grunb,  lagt  oft  bie  fcfcweren  Objecte  nad>  bem  garben  rau$  unb  $art 
&urwf ,  bafcer  für  foldje  ärtifel  eine  93erbicfung  oen  2  Steilen  ®tätU 
unb  einem  Steile  SÖBeijenmebl/  fowofjl  £ier  M  beim  SBaljenbrucf  ge- 
eigneter ifl,  wenn  fte  nia)t  ju  confljtent  oerwenbet  wirb. 

Öfterd  wirb  ber  oerbicften  etfigfauren  $fc)onerbe  nad)  bem  <£rfal« 
ten  auf  bie  99?aß  Drucf färbe  2bid  3$ot$  concreteö  boppelteG  (£$torjinn 
^tnjugefe£t,  um  rofafarbene  Mjtufungen  eigentümlicher  Nuancen 
$u  erzielen,  aucr)  werben  &in  unb  wieber  ber  efligfauren  $&onerben- 
baftd  Äupferfalje  $ugefe|)t,  um  bie  garben  me£r  gu  bunfeln. 

2>a$  Peinigen  ber  mit  effigfaurer  $£onerbe  gebrückten  3euge 
wirb  am  befren  in  einem  Äleieii'  unbÄreibenbabe  bei60©rabSReaumur, 
ober  in  einem  fcr)wacr)en&u$fotr)babe,  welchem  in  manchen  gäden  aud) 
etwaö  Äreibe  jugefcjjt  werten  fann,  bei  65  ©rab  ©arme  oerrt^tet. 

Sttacr)  bem  Durchnehmen  in  biefen  SBdoern  werben  bie  3euge  mog* 
licfcft  gut  in  ben  SSBafctjrdbern  gewafctjen,  aldbann  nact)  ben  angege* 
benen  9J?etr)oben  gefärbt. 

2luf  biefeSBeife  fann  man  gebeerte  rott)e  fcrafilinbäben  barfteUen, 
bie  benen  aud&rapp  gefärbten  täufcr)enb  äf)n(id)  ftnb,  wenn  ben9fot£-- 
£otjbdbern  beim  garben  oer&dltnißmdßig  Ouercitronrinbenabfub  unb 
&umacf)  gereift  wirb. 

SBenn  e6  ber  weißen  Objecte  wegen  erforberticr)  wirb/  bieSBaare 
nach  bem  garben  ju  Heien,  oerrichtet  man  biefed  am  befren ,  wenn 
bie  3euge  juoor  abgetrocfnet  unb  bann  frücfweife  in  einem  75  ©rab  SR. 
Reißen  jtfeienbabe  über  ben  ^afpel  (aufenb  fd)»ell  r)in  unb  wieber 
getrieben  werben.    ©leich  nad)  bem  garben  naß  $u  Heien  tfi  nicr)t 
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tattfam ,  weil  bie  garben  baburch  leicht  matt  werben  unb  ben  fronen 
©lan$  verlieren. 

©Idnjenb  fdjöne  rot^e  unb  9tofafarben,  bie  aber  leibet 
von  feiner  fonberlichen  ^auer^aftigfeit  finb,  lajfen  ftd)  mit  3innbafi6 
burch  ben  2Bal$enbrucf  am  beften  barftellen.  @o  erhalt  man  ein  fe^r 
volleo*  unb  feurigeo"  SBalienbrucf  rott) ,  wenn  in  1  9J?ag  ©tarfe  ti<t 
SStte^lverbicf  ung ,  1V4  bi6  r/,  9>funb  boppelteS  ^lorjinn,  roelfyi 
juvor  auf  bat*  qpfunb  0al$  mit  V/\  2oty  effigfaurem  SHatron  nentra- 
liftrt  wurbe;  eingerührt/  unb  bie  damit  gebrückten  3*uge  fogleich  o^ne 
Abjug  bei  45  ©rabSHeaumur  in  ba$  SHot^oljbab,  bemÄleie  lugegeben, 
fchuell  eingebracht  unb  bei  rafcr)  fteigenber  Temperatur  fo  lange  ge* 
färbt  wirb/  He3  bie  garbe  ifc)ren  hochften  ©lan$  erreicht  £at.  ®lei<t 
nach  bem  Sarben  gebt  man  in  ein  $eifjed  SEBajferbab  ein ,  ober  wäjjert 
im  Stuf,  wafcht  gut/  winbet  aue)  unb  trocfnet  im  ©chatten  ab. 
garben  foldjer  2>rucffabrifate  wirb  am  ftcherflen  in  ber  2)ampffdrbf- 
flanoe  unb  in  (Ermanglung  fofcfyer,  in  einem  fupfernen  &ef|Vl,  in  wel- 
chen ein  gefeilter  SBeibenforb  eingeteilt  wirb,  verrichtet,  weil  Da« 
unmittelbare  Söerttyren  ber  SSBaare  mit  bem  «Metall  leicht  glecfe  ver- 
urfaetjt,  auch  bürfen  nicht  $u  viel  ©tücfe  auf  einmal  gefärbt  werben. 

gur  «Höfa  färben  werben  12  $fttnb  SSBafler  mit  6  $fußb 
2tbfub  von  272  9>funb  gernambuf^olj  gemifcht,  mit  24  Cotfc  ^uvor 
mit  SEBeingeijt  angefeuchtetem  fein  gepulverten  Tragant  verbieft,  unb 
nach  gänzlichem  (Srfalten  4  bie  6  $funb  neutralijirted  concreteö  bop* 
pelteö  <£$lor$inn  eingerührt,  je  nachbem  man  bie  garbe  geller  ofcn 
bunfler  $u  £aben  wünfeht.  2>ie  mit  biefer  ibafid  gebrueften 
werben  nach  2  8  ©tunben  troefen,  o&ne  2lb$ug  in  baS  gdrbebac 
bei  45  ©rab  SKeaumur  SBdrme  eingebracht,  bann  fchnell  biö  auf 
55  ©rab  SReaumur  erhöht.  $3ei  biefer  2lrt  $u  färben  $ie&t  bie  3i"l,s 
baff*  bao*  Pigment  fchneü  an,  fo  bag  ber  gdrbepro$efj  in  15  biö  20 
SWinuten  beenbigt  i(t.  Sttach  bem  gdrben  werben  bie  3*uge  gleich  9f' 
wdflert,  gewafchen,  audgewunben  unb  im  ©chatten  getroefnet. 

gür  6  ©tücf  <£alico  SBaljenbrucf  volle  OTufler  nach  biefer  W<> 
tljobe  $u  färben  fjabe  ich  ben  tfbfub  von  12  $funb  gernambuf,  ttn 
6  $funb  SÖima^olj  jugefejjt  werben,  auöreichenb  gefunben.  2>em8ärj 
bebab  wirb  ein  3ufa&  von  Äleien  gereicht,  um  bem  <£itifcr)lögen  be« 
^tgmentS  in  ben  weißen  ©runb  $n  begegnen.  ©e&t  man  bem  SBabe 
etwaö  (Jochen iUe*2lbfub  $u,  fo  erfcheint  bie  garbe  noch  lebhafter. 

(Se)  laffen  ftcr)  auch  noch  $*lle  (Earmoiftn-  unb  SRofagrunofarben 
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baburcfc  ^erpeUen ,  wenn  bie  gut  gebleichten  baumwollenen  ©ewebe 
mit  fe£r  verdünnten  gernambuf*  ober  9tot£$ol$bru£en  £eifj  geflößt, 
abgetrocfnet,  unb  nachher  mit  oerfcr)wdd)ter  effigfaurer  $$onerbe  ober 
3innauflöfungen  geflofct,  abgetrocfner  unb  gewdjfert  werben,  ©leid)* 
förmige  lid)te  garbentöne  fonnen  nach  öiefer  99?etbobe  leicht  erreicht 
werben ,  allein  bie  garben  finb  gegen  @onne  unb  Cidjt  oon  geringer 
Dauer.  (Stwad  befldnbiger  erfcdlt  man  fie,  wenn  bie  weife  SBaare  $u< 
vor  mit  einem  fdjwacfyen  tfbfube  oon  @umad)  £eifj  auf  ber  Älojjma' 
fdjine  gallirt  wirb  unb  man  im  Übrigen  gang  nadj  ber  angegebenen 
SBeife  oerfd^rt. 

Sttangan braun  gefärbte  baumwollene  3«»ge  iiefjen  ben  garb- 
ftoff  bei  (Eafalpinien  an.  Dunfelmanganbraun  färbt  fid>  im  Stot^ol^ 
babe  fdjwarj,  £eü"e  manganbraune  garben  nehmen  »3)?obefarbeii  ind 
2ila  fiedjenb  an.  2'/2  ©rab  SÖaume'  flarftd  effig-  ober  {wljfaureö 90?an-- 
gau  mit  ©ummi  oerbicft  oufgebrucft,  in  einem  Reißen  Äreioenbabe 
burchgenommen ,  gewafdjen,  bann  im  9?ot££of$babe  gefärbt,  nimmt 
eine  rot£lid)eCilafarbe  an.  Die  garben  bed  fal$fauren  Mangan,  faUen 
jtetö  bunfler  unb  uiolettartiger,  ald  bie  effigfauren  au$. 

Die  <£  i  f  e  n  f  a  l  $  e  finben  für  fid)  im  &aumwoUenbrucf  unb  garben 
mit  bem  Sbrafilin  feine  SSerwenbung,  t{>eil$  ber  Unbefldnbigfeit  ber  garben 
wegen ,  tf>eil$  weil  burd)  anbere  geeignetere  garbmateriale  viel  fd)ö- 
nere  SHefuftate  erhielt  werben.  OTit  concentrirtem  ejfigfaurem  Sifen 
gebeijte  Baumwolle  nimmt  im  9M££ol$babe  übrigens  eine  2frt  fd)War$er 
garbe  an;  oerfchwdd)te  Gifenbei$en  geben  uioleftartige  garbenabfru* 
fungen,  bie  feine  &eacr)tuug  oerbieuen. 

Die$3erwenbung  be$  SÖraftlinö  in  Sßerbinbung  mit  gelbfdrbenfcen 
Pigmenten  für  bie  Darfielluug  mannichfaltiger  9D?ifd)ungä^  unb  90?o* 
befarben,  jinbet  ftcfcbei  ber  öuercitrourinbe  unbbemSÖau  abge(>anbelt. 

Die  Sinwirfung  M  boppelt  cforomfauren  Äali  auf  bie  brafilin« 
rotten  garben ,  welche  baburdj  mobificirt  werben ,  ftnbet  jtcr)  in  bem 
2lbfctynitt  über  Sernir-  ober  93er wanblungöfa r ben  nd^er 
beleuchtet. 

garbige  8  r  a  f  i  l  i  n  *  9?  i  e  b  e  r  f  d)  l  d  g  e. 

Sftod)  oerbienen  bie  farbigen  £rafilin-$flieberfdjldge  ($3rafUin- 
Cacfe)  einer  (Erwähnung,  in  fo  ferne  al$  man  ficr)  i^rer  ^duftg  in  ben 
Äattunbrucfereien  bebient,  um  ben  &ei$-,  2l»plifationö-  unb  Dampf-- 
farben  mef;r  SntenfUdt  unb  Äörper  ju  geben.  ®ie  verfallen  in  t£on- 
erbeit^altige  unb  jinnbajie^afttge  £ra(Utn--9tfeberfchldge. 
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2>en  t&onerbe&altigen  farbigen  »rafilin^ieberfaVaa,  be« 
reitet  man  auf  jwei  oerfcfciebene SB? ge,  einmal,  wenn  man  in  12  fllaf 
5  ©rab  fcaume  ffarfen  Reißen  gernambuf $ol$abfub ,  1  SRa&  faljfanre 
Sfronerbe  einrührt ,  unb  nacfc  bem  Srfalten  ber  entwicfdte  garbftoff 
burd)  for)lenfäuerlid)e*  Patron  gefällt  wirb.  2>a$  Patron  wirb  juwr 
in  ÜÖJaffer  gelöfl ,  unb  van  ber  tfuflofung  unter  Umrühren  fo  lange 
fcinjugegeben,  al«  fid)  noct)  ein  <Hieberfa)lag  bilbet  wirb  jefct  filirirt 
unb  ber  teigartige  <prä$i»itat  in  wor)l  oerföl  offenen  ©efäßen  für  Den 
@ebraud)  aufbewahrt;  ba6  anbere 90?af, weun  berflbfub  ton  1 2 qpf unb 
Jernambutyofi  fiebenb  r)eij  auf  bad  gut  audgefufjte  $r)onerbe$ö&rat, 
welct)ed  von  20  $fttnb  2ilaun  burcr)  gdüung  mit  16  ^funb  ^ottaf^e 
erhalten  wirb,  gegoffen,  gut  umgerührt  unb  pltrirt  wirb.  DerSlirter- 
fdjlag  befifct  eine  bunfle,  ind  Violette  überger)enbe  (Sarmoifinfarbe. 

£$oner  beginn  faltiger  fcraftlin-9?ieberfd)lag  wirb  etfral' 
ten,  wenn  bie  burcr;  Äalf  unb  edjwefdfäure  gereinigte  SHot^oljbru> 
oon  12  $funb  J?ol$  mit  1  9>funb  fhijfigem  Doppelten  (££lorjinn  )eif 
ber)anbelt ,  unb  gleicfc  barauf  über  baö  auö  20  $funb  Wann  burc^ 
$ottafcr)e  niebergefdjlagene  $&onerber)nbrat  gegoffen  wirb.  2)«  9to* 
berfölag  befi&t  eine  fer)r  bunfle  SKofafarbe. 

3innr)  altiger  fcrafHimSttieberfölag  wirb  erhalten,  wenn 
bad  Pigment  au*  bem  gernambuf  ober  mit  Äalf  unb  @cr)wefeifanre 
gereinigtem  $Hot££oI$abfub  burdj  faljfaure  ober  aud)  faure  fotjfoure 
3innauflöfung  gefallt  wirb,  0?acf)  ber  gällung  beö  garbjiojfe  wir* 
jtltrirt  unb  ber  teigartige  ^präjipitat  für  ben  ©ebrauct)  uerwenbrt.  Sie 
fa^faure  3tnnauflöfung  Jiefür  bereitet  man,  inbem  4  9>funb  reine* 
3inn  in  15  $funb  eifenfreier  ®al$fdnre  aufgelotf  werbeu,  unb  gegen 
Snbe  ba$®anbbab  mäßig  erwärmt  wirb,  gur  beiiHbfubvon  12  qpfunb 
garbr)ol$  finb  2  $funb  biefer  3iunauflöfung  erforberlict).  8B<u)ren& 
bem  3ugiefen  wirb  fleißig  gerührt,  nact;  24  ©tunben  langem  0te$en 
bie  obenfte&enbe  glutfigfeit  abgezogen,  bann  ftltrirt,  wofcura)  ein 
feurig  fammetartiger  bunfelrotr)er  <ttieberfcr)lag  erhalten  wirb. 
faljfaure  3innauflöfung  wirb  erhalten,  wenn  2  5>funb  3innfal»  in 
4  9>funb  eifenfreier  ©aljfäure  aufgelö|r  werben.  Sorgfältig  abgetrerf* 
net  bilben  alle  biefe  Mieberfdjläge  gute  Sörafilin^acf e. 

SDte  9taragftatattritt*e. 

$ieg>araguatanrinbe  ijt  bie  SKinbe  oon  bem  9>arag««' 
t a n*  ober  9>arugatanbaume,  welcher  in @upana  wä$f*  unb a«4 
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in  ber  $ro»in$  $opaoan  »orfontmen  foH.  Der  fcaum  foO  $»ifäen  30 
bid  40  guf  .<?ö£e  erreichen  unb  in  feinem  Dur<t>meffer  bie  Dicfe  eiued 
90?aniifci)enfe(d  erraffen.  Die  Slinbe,  weldje  bad  meijle  ^igment  ent* 
fcdlt,  foll  mit  länglichen  Vertiefungen  verfemen  fein,  unb  bad  von  ber 
SWtnbe  entblößte  J?of$  foll  eine  fc^dne  rot&e  garbe  beftfcen.  Dad  £olj 
vom  9>araguatanbaume  oert)dlt  ftdE>  in  Jpinjidjt  fetned  qpigmentd  9004 
fowie  bieSKinbe,  gibt  aber  nidjt  immer  biefelben  garben.  Die  3nbianer 
bebienen  fid)  biefed  Spo\tf$  mit  einer  rotten  (Srbe  vermengt,  $um  gar* 
ben  ber  $aumwo(Ie. 

Domin if  © a r c i a  gernanbej  flehte  in  Auftrag  beö  ober* 
ften  £anbeldrat$ed  »011  Spanien  93erfucfce  mit  ber  $araguatarinbe  in 
©ejie&ung  auf  ben  ©ebraucfc  in  ber  gärbefunfi  an,  oon  welkem  ft<$ 
eine  Überfejjung  feiner  9)?itt$eilung  im  22.  fcanbe  ber  Annales  de 
Chtmie  befinbet.  Die  burcfc  ger n an be$  gldnjenb  gepriefenen  (Eigen* 
fcr)afren  biefed  rotten  $igmentd  ^aben  fid)  aber  feiuedwegd  beftätigf, 
tnbem  fcfyon  ©ancroft'd  forgfdltig  angepeilten  93erfucr)e  barget&an, 
baß  bie  SRinbe  nur  eine  blaffe  @a(mfarbe  von  geringer  fcejrdii' 
bigfeit  liefert.  Tluc^  meine  eigenen  mit  ber  ^arguatanrinbe  unternom» 
menen  Verfuge  betätigten  S&ancroft'd  Urteil  über  biefen  angeblia)  fo 
fycd)  gepriefenen  rotten  garbjtojf.  Durd)  gern  au  be$'d  93eröjfent* 
(icr)ung  feiner  tamit  angefreüteu  Verfuge  aufgemuntert,  mürben  ?>ar* 
tien  biefer  SHinbe  nac$  Spanien  unb  (Snglaub  eingeführt,  welcfced 
aber  balb,  ald  man  bie  £duftr;ung  gewahr  würbe,  unterblieb.  3e^t 
ifl  bie  ^araguatanrinbe  in  sGe^te^ting  auf  bie  gdrbefunfr  in  (Suropa 
fcer  93erge(fen £eit  überantwortet. 

©Ott  ben  rotnen  $arHö($ertt ,  totUbe  beit  Snrbftoff  be$ 

^anbattn*  enthalten. 

Unter  ben  garb^öf&ern ,  bie  bad  ®anba(in^ßigment  enthalten, 
weldjed  übrigen*  audfcbließlid)  nur  in  ber  ©cfyafmollenfärberei  Hnwem 
bung  finbet,  rennen  wir  bid  je(t  nur  4  oerfdjiebene  im  £anbef  portom* 
tnenbe Korten,  ndmlicf):  bad  rot£e  ©anbef^olj,  bad  Sali i a tur-- 
\)  0  i  $  unb  bad  SB  a  r-  unb  (S  a  m  £  0 1  j,  bie  alle  ein  unb  benfelben  garb-* 
floff,  jebod)  in  oerfdjiebenen  quantitativen  93  er£d  Kniffen  enthalten. 
(Ed  mag  in  TJfrtfa  unb  bem  füblidjen  Elften  wo&l  nod)  met)rrre  Titten 
berfelben  geben ,  in  welchen  bad  @anbalin<q>igment  me£r  ober  weni* 
ger  reichhaltig  oort)anben  ijf ,  fie  finb  und  aber  &ur  Beit  noc&  ntc^t 
nd£er  berannt  geworben. 
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9tot$ed  ©anbel^olj. 
£a6  rot$e  ©anbel&olj  ijt  ba$  ipolj  von  Sterocarpus 
santalinut,  weldjer  auf  ber  Äüfre  von  (Eoromanbel,  auf  ber  3nfel 
Qeolon  unb  in  einigen  anbern  ©egenben  Djiinbienä  wdcfyfr.  (Ed  foratnt 
in  ^olbett  vor,  bie  dußerlid)  faft  fa)wdr$licr)  braunrot^,  in  wen  bi  9  blut- 
rot^ audfefcen,  fcftwer  (tnb,  geruchlos,  unb  von  $ufammenjie£enbera 
©efdjmacf. 

2>ad  rotfce  @anbel$ol$  enthalt  16,75  9>ro$ent  rotten  garbfloff, 
welchen  pelletier  im  %a$re  1814  mitteljt  focr)enbem  Wfofcol  aud- 
fdjieb  unb  ®an  baiin  nannte.  &ad  ©anbalin  wirb  aud?  ermatten, 
wenn  ed  burd)  fauflifcfyeö  tfmmoiiium  aud  bem  ^>olj  gefcrjteben ,  unb 
burcr)  ealsfdure  gefallt  wirb.  (SS  flellt  ein  rot&ee  Jparj  bar,  welche« 
bei  80  ©rab  SKeaumur  fcr>melsbar/  nur  in  700  S&eilen  SBajfer  lödlia), 
im  Mofyol  hingegen  leid)t  auflösbar  iff.  £>ie  alfo£olifdje  2luflofung 
ifr  gelb,  unb  wenn  fie  me£r  Pigment  enthalt,  rot£,  SGBajTer  fdE)(dgt 
ben  garbjtoff  barauö  nieber.  (Sjfigfdure  löfi  bad  ®anbalin  leidet  auf, 
bie  Xuflöfung  fdjldgt  Ceimauflöfung  nieber/  unb  wirb  nur  bann  burdj 
SOBaffer  gefallt,  wenn  fte  voUfontmen  mit  garbfloff  gefätttgt  ifr.  21m» 
monium  lofl  e3  mit  rotier  ine  Violette  tibergefrenber  garbe  auf.  2fu$ 
ber  alfo^olifcfcen  2luflöfung  wirb  bad  &anbalin  von  bem  falgfaurrn 
äinnojrpbut  purpur,  von  SBIetjucfer  violett,  von  (Sifenvitriol  bunfel* 
violett,  aber  ntd^t  von  $£onerbenfal$en  gefällt. 

£>ie  9?atur  bed  reinen  ©anbalind  ijt  fauer  unb  bilbet  im  luft» 
leeren  Zäunte  abgebatnpft  ein  weifjlicfce*  rrpfialltnif^ea  $>ulver,  wel< 
djeö  ben  ®auerjtoff  auö  ber  Stift  abforbirt.  SWit  SBaffer  gefönt  färbt 
cd  jtcr)  rot$ ;  Äali ,  Patron  unb  Ammonium  färben  e$  augenblicf lief) 
bunfelrotf»;  (Ejfigfdure,  ©alpeterfdure,  ©djwefelfdure  unb  &al$fdure 
in  verbünntem  3uftanbe  Idfeit  eö  mit  rotier  garbe  auf. 

3n  ber  garbefunfl  wirb  baö  rot&e  @anbel$ol$  au8fcr)fie0licf) 
nur  in  ber  ©  er)  a  f  w  0 1 1  e  n  f  d  r  b  e  r  e  i  unb  feiten  für  ftcr)  allein  jum 
gdrben  ber  Solle  unb  grober  wollener  fctidjer  verwenbet.  2>ie  93ei$e 
Jiefur  ifr  ber  3taun.  Sflit  ©aliud  unb  ®umacr)  bient  ed  jum  &raun-- 
fdrben.  9Wit  ©aliud ,  ©elb^dj  unb  Ärapp  $ur  £>ar|ieu*ung  von  &a< 
voparb',  Stta&agoni-  unb  i?ol$farbe,  befonberd  wenn  man  Ärapp  er 
fparen  will,  bie  garbe  ifr  aber  nidjt  edjt,  aucr)  mad)t  fie  bie  SBoUe 
£art,  fo  baß  man  viel  Dl  verwenben  muf  um  fie  ju  fpinnen,  unb  bajj 
bei  bem  Spinnen  bie  Kummer  um  mehrere  (Einheiten  unter  ber  bleiben 
fann,  welche  man  mit  Solle,  bie  bloß  mit  Ärapp  o^ue  @anbel£olj 
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gefärbt  ijt,  erhalten  £ätte.  SBenn  man  beim  Ärappfdrben  nur  wenig 
®ant>eltyof$  anwendet ,  fo  fann  an  &rapp  erfpart  werben,  o$ne  be* 
tracfytlicrje  Söeringerung  ber  Oualität  bed  Sudjeö. 

<££eu»re u(  ^at  fid>  burefc  93erfucfye  überzeugt,  baß  o$ne  33rt* 
friffe  »on@anbetyorjauf  ©olIegefdrbtedÄupenbfau  nie^t  fo  fcfcon,  wie 
badjenige  ift,  welefced  man  bnrcr;  2tnwenbung  beffelben  erhält,  ed  wirb 
ba£er  fett  furjer  3eit  für  fupenblaued  SÖBoUe ntucrj  fe£r  f>äufig  gebraust. 

Um  f <r) ö n e  Sbroncefarbe  für SffioITe &u erhalten,  werben  für 
25  $fttnb  S&ollenfiojf,  6  $>funb  ©elb&olj,  S  $funb  0anbeIr)otj, 
l1/..  9>funb  ©umaefc  iinb  6  tfotf;  ©allapfel  $um  Hnfteben  oerwenbet. 
3n  btrfemtfbfube  wirb  ber  SGBolIenfroff  eine  £albe©tnnbe  lang  gefod)t, 
ardbann  ^eraudgenoramen,  bem  Söabe  1  9>funb  (Sifenortriol  unb  8  2ot$ 
Kupfervitriol  $ugefejjt,  mit  ber  SEBolle  wieber  eingegangen,  $eiß,  o$ne 
$u  foä)en  10  Minuten  lang  barin  erraffen,  bann  nocrjmatd  ein  3ufu£ 
oon  16  i'otfr  Sifeuoitriol  unb  4  ?otb  Äupferoitriol  gereift,  wonacr) 
$eijj  or)ne  ju  fachen  nodj)  15  Minuten  gefärbt  wirb. 

Sine  ipauptbebingung  beim  garben  mit  ©anbei-,  (SaUiatur', 
ibar-  unb(£am$of$  befielt  barin,  baß  ed  $um  feinflen  9D?e$IpuIoer  $er-- 
tfceilt  wirb,  benn  je  feiner  e$  gemäßen  tft,  um  fo  (eicrjter  ertra^trt 
fid)  bergarbftoff  imgarbbabe,  unb  umfo  ergiebiger  ifl  beffen  Ausbeute. 

3n  Oftinbien  wirb  bad  ©anbei- ,  (SaUiatur.-  unb  Q3ar$oIi  auer) 
$um  9?ot ^färben  ber  ©eibe  oerwenber,  man  fejjt  berfelben  beim  garben 
gewo£nli$  »/10  3apanr>l$  $u. 

<£aU  tatisrfeplg. 

2>ad  <£alliatur£oI$  flammt  oon  einem  $ur  3eit  noer)  unbe* 
fannten  Söaume  ab,  unb  enthält  einen  bem  ©anbalin  gang  analogen 
garbjloff.  <£d  wirb  wie  bad  ©anbetyofj  audfd)lie|lli<r)  nur  in  ber  SSBol* 
fenfarberet  angewenbef,  in  welcher  ed  lebhaftere  unb  me£r  ind  SRot^e 
fpiefeube  garben,  ald  jeneö  liefert. 

&a£  &at(p()  (ätarfeppfe)  unb  <£amr)oI§  (Gamfeppfc). 

2>ad  83ar*  unb  (Sam$oI$,  weldjed  oon  ber  afrifanifdjen  Stufte, 
uorjugltel)  oon  Hu<joIa  &u  und  nad)  (Suropa  gebracht  wirb,  enthalt 
einen  Sarbftojf,  ber  gan$  ibentifer)  mit  bem  bed  ©anbelf)of$ed,  unb 
baber  ^onbalin  ijt. 

SÄacsSuIIo^  road)t  einen  Unterfdjieb  $wif<t)en  fcar*  unb 
damals ;  ed  ifl  jeboer;  na$  ber  Unterfucr)ung  oon  ^reifer  unb 
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©irarbin  außer  Sweifel  geftellt,  baß  eS  von  (in  unb  bemfelben 
&aume  ^errityrt,  unb  nur  von  jwei  oerfaV'ebenen  Orten  ber  afrtfani-- 
fä)en  Äiljre  fommt.  £>ie  $>ortugiefen  bringen  biefeS  ipolj  fdjont  feit 
60  Sauren  nadj  (Europa.  9fac&  3ftac<€uUod?  würben  im  3a$re 
1829,  246  Sonnen,  15  Zentner  baoon  in  (Snglanb  eingeführt.  3m 
3a(>re  1833  foflete  eS  auf  bem  Conboner  Warft  9  bis  11  $funb£ter 
liug  bie  Sonne,  beu  3oU  von  5  Willing  abgerechnet. 

3nt  Sa^re  1837  unterfucf)ten  ©i  rar  bin  unb  ^reißer  bie 
Sigenfcfyaft  beS  i8ar£of$e$,  welches  fie  in  ©eflalt  eines  groben  3>uh?erd 
ovn  ähnlich  lebhafter  rotier  garbe,  wie  bad  geyuloerte  @anbel$of$, 
ofyne  ©mieb  unb  o£ne  beurtteften  ©efcfcmacf  erhielten.  (Sö  färbt  beim 
Äduen  ben  <£peicbel  fajt  gar  nidjt,  unb  nimmt  mit  SSBaffer  in  «3eru^ 
rüjrung  erjt  tiaef)  fünftägigem  2Raceriren  eine  fajfe  gdrbung  an. 
1 00  Steile  SSBaffer  lofen  nur  2,21  Steife  auf,  bef!e$enb  au$0,85  garb- 
ftoff unb  1,36  fähigen  03eftanbt£eilen,  100  Steile  SSBaffer  oon80@rab 
fteaumur  lofen  8,86  Steife  auf,  beffefcenb  and  7,24  garbftoff  unb 
1,62  ©af$e,  welche  oorjüglicfc  aus  fdjwefelfauren  ©aljen  unb  G&lo» 
riben  befielen.  Jöeim  SÖBiebererfalten  wirb  ein  $£eil  beS  gatbftoffeS  in 
©eftalt  eines  rotten  ^uloerS  gefällt. 

Witt  ?llfo£ol  oon  66  ©rab  macerirt,  nimmt  berfelbe  faft  äugen« 
blicflicr)  eine  fet)r  bunf(e  weinrot^e  garbe  an.  Um  einen  ©ran  biefeS 
9>uloerS  gu  entfärben,  mußte  man  es  mehrmals  mit  focf>enbem  2llfor)oI 
be^anbeln.  2>ie  atfo^oItfcf>e  glüffigfeit  enthielt  0,23  garbftoff  unb 
0,04  €al$,  woraus  ftd;  ergibt,  baß  in  bem  Sbar^olj  23  9>rojent 
^anbatin  ftnb,  wä^renb  bad  ©anbel&olj  baoon  nur  16,75  enthält. 

£ol$geijt  reagirt  wie  3lfo£ol;  wdfferiger  ?fr$er  nimmt  fafl  au- 
genblicflid)  eine  orangerotjje  garbe  an,  ein  wenig  $edrr  als  bie  beS 
?Ufor)olS,  bie  glüffigfeit  löft  19,17  «procent  garbftoff  auf.  £o£len* 
faureS  Äali  unb  Sftatron  nehmen  in  Jöerü&rung  mit  bem  Sbar£ol$puloer 
eine  oiolettrot^e  auSne&menb  bunffe  gdrbung  an.  2>iefe  Söflingen  (äffen 
burd)  (S^lorwafferjtofffdure  neutralifirt,  ben  garbftoff  in  ©eftalt  eine* 
bunfelrot^en  tnS93raune  überge^enben^uloerS  nieberfaüen.  (Sffigfdure 
färbt  ficr)  wie  mit  bem  ^anbelfcol$  ftarf  rot£. 

Sie  alfo^oiifcfje  eofung  beS  Söar£ol$fanbalinS  oerfcdlt  ficfc  ^egeu 
SHeagentien  folgenbermaßen : 

2>eftillirteS  SSBaffer  in  großer  «Wenge  jugefefct,  trübt  ftarf  oefer* 
gelb ;  ber  SHieberfdjlag  wirb  buref)  ftre  ?Ufalien  wteber  aufge» 
löft,  unb  bie  glüffigfeit  nimmt  eine  bunfelwetnrotje  garbe  an. 
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8i«  liltalun  unb  Äaffwaffer  oerdnbern  t>te  garbe  in  X>unfef. 

carmoifinrot£  ober  ©unfeloiofeft ; 
®<$H>eff(fdure  bunFelt  bte  garbe,  inbem  fie  biefelbe  in  <Socr>* 

niUerotfc  utnwanbelt; 

3innfafj  bewirft  einen  blutroten  Sttieberfojfag ; 

3inncfcforib  einen  siegelnden  Snieberfäfag; 

G|T'gfaured.«Mei,  gelatinofer  «ttieberfdjfag  oon  bunfefoiofctter 
garbe ; 

Sifenornbulfafje,  fe$r  reidjlicfcer  oiofetter  Mieberföfag ; 
Äupferfafje,  gefotinöfrr  braimoioretfer  Sttieberfdjlag ; 
Oiiecfjilberc^rorib,  rei<Wcr)er  $iegefrotj>er  ttieberfölag ; 
eafpeterfaureö   2Bi*mut$ornb  färbt  f>t\l  unb  grdnsenb  car 
moiftnrot£ ; 

©c&wefelfaured  3iufornb,  flocfiger,  lebhaft  rotier  91ieberfa>fag, 
welker  »ftl  reidjfer  olö  bie  gaijfigfeit  t|t; 

S&recfcwejnfrein ,  reicher  bunfelfirfc&rot$fr  «Hiebe rfci> fa g ; 

Stteutrafe  Äalifafje  rragiren  wie  reine*  SBafier; 

aSarptwaffer,  bunfelbraun  oioletter  9?ieberföfag ; 

$$ierfeim ,  brdunIicf>otfergelber  Wieberfalag ; 

tylot  färbt  bie  glütjigfeit  wieber  bellgefb,  mit  einem  (eisten 
gefblicfcbraunen,  bem  (Sifenornbbnbrate  d^nlirfjen  SHieberfölag. 

£>a*  »ar£ofÄ  wirb  nur  in  ber  @c$afwolIeiifdrberei  »erwenbet, 
wo  ea  wegen  be*  reichen  ®e$aUt  an  ®atiHlin  einen  entfdjieben 
Bojern  2L*ert$  ald  bad  ©anbelH*  einnimmt.  Sie  mit  *arMi  erUI' 
fetie  rot^e  garbe  ijt  gfdnjenb,  jebocr)  ni*t  fo  bauer$aft  af*  bie  be* 
Strappd.  £>a$  »inb<mittel  für  ben  garbtfoff  befreit  wie  beim  ®anteU 
r)ol$e  2Uaun.  2)uray  2fnwenbung  von  Ouercitronrinbe  unb  am 

berer  garbppffe  mit  bem  Söar$olje  erhalt  man  eine  große  90?annicr> 
faftigfeit  oon  ©cfcattirungen  in  ber  ©«afwoUenfdrberei;  man  färbt 
jebocfc  tn  biefem  gaüe  mit  ben  beiben  garbfloffen  immer  einen  na$ 
bem  anbern. 

Sunt  D  u  n  P  e  I  b  r  a  u  u  f  d  r  b  e  n  wirb  ba$  feinge  pufoerte  fcar^of  j 
auf  fofgenbe  tfrt  uerwenbet:  SD?an  bereist  für  25  $funb  Sollen* 
merino  einen  flbfub  i>on  8  9>fiiiiD  »ar^of 2  9>funb  ©elbH$/  1 9>ftinb 
2Haun,  1  g>fimb  gereinigtem  SBcinflein  unb  1  9>funb  £cr;wefeffdure, 
in  we^em  man  ben  3eug  */4  etunfren  fang  focfcen  lagt.  @ibt  man 
Dem  %>abe  etwas  Snbigocarmiu  Su,  fo  erföeint  bie  garbe  bunffer. 
£>a$  iiun  fcraunfdrben  gebiente  fcab  rann  nod;  für  fcroncefarbe 

28* 


Digitized  by  Google 


oerwenbet  werben ,  wenn  man  bemfelbeu  für  25  ^funb  SWerinojeug 
5  $funb  ©elbfrotj,  l'/^funb  2tlaun,  1  $f unb  ® einflein,  1  $>funb 
(Sc^wefelfdure  unb  etwad  Snbigocarmin  jufejjt. 

3um  3immetbraunfdrben  werben  für  25  $funb  5U?ertno^ 
jeugber  2lbfub  von  5  $funb  ©e(b$ot$,  l'/i^funb  Wann,  l«/,^funb 
SBeinjtein,  2  $funb  8ar$ol$,  1  $funb  Ärapp,  I1/*  ®$wefelfäure 
unb  etwa«  wenig  Snbigocarmin  ge nomtnen  unb  in  bem  Söabe  V4 
ben  lang  gefärbt. 

93ar$o({  wirb  aucr)  fe$r  £äuftg  gebraucht/  um  tiefe  blaue  garben, 
bie  mit  3nbigo  gefärbt  werben,  ju  grunbiren,  wobur$  betr4ct)tli$ 
3nbtgo  erfpart  wirb. 

Sie  ®  a  n  c  r  0  f  t  angibt/  foll  bad  fl5ar$ol$  in  <£nglanb  aud)  baju 
benu&t  werben,  bad  Dunfelrotfc  auf  ben  oftinbifcr)en  feibenen  SBanbanaö' 
Saföentüdjern  ^eroorjubringen ,  wobei  man  ficr)  bed  fctywefeffauren 
(Jifend  $um  ©unfein  bed  &anbalind  bebient. 

©ad  <E  a  m  &  0 1  j  liefert  gan&  analoge  garben  wie  bad  S&ar $olj. 
£>ad  von  ®iaa  Ceone  wirb  in  ©roßbritanien  jum  §Kott)färben  ber 
@cf>afwoü*e  unb  ber  ©c^afwoUtütfcer  benufct.  SWan  jie^t  ed  feiner  ©üte 
unb  ttudgiebigfeit  wegen  bem  Nicaragua  unb  bem  @iam  3apanr)olj< 
vor,  gumal  ba  ed  im  greife  nidjt  teurer  &u  flehen  fommt. 

3«m  SKot^fdrben  wirb  ed  mit  alaun^altiger  Söafiö  unter  3ugöbe 
einer  genügen  SRenge  gereinigten  Sßeinfteind  (Crcmor  tartari)  oer* 
wenbet.  X)ie  f<r)afwoUeuen  ©arne  ober  ©ewebe  werben  in  einem  3inn- 
fejjel  mit  '/4  tyred  ©ewid)fd  Waun  unb  aufd  $funb  2  2ot$  gerei« 
nigten  SSBeinjiein  angefotten ,  in  bem  @ub  brei  Sage  liegen  gelaffen, 
aläbann  gelüftet,  rein  gefoult  unb  in  <Sam£ol^?lbfocfcung  aufgefärbt. 

gur  braune  garben  gebt  bad  <£am^ol£  in  aQen  £9?tfct>ungen 
mit  (Eampecrje&olj  ein ,  aud)  fann  man  bemfelben  burd)  3ufafc  von 
©aUapfeln,  83abla£  unb  ro^en  Sßeinjtein  einen  r)6r)ern  ©rab  ber  Jpatt; 
barfeit  geben.  2>urcfc  föwefelfaured  (Sifen  (gifenottriol)  ober  beffer 
nocr)  burct)  flü(figed  fcr)wefelfaljfaured  Sifen  fann  bie  braune  garb< 
beliebig  bunfler  nuanctrt  werben. 
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Werter  ^bfc&nitt 

Ü&er  ben  gattftoff  bet  £atmaUaute  (Peganum 

harmala). 

<3>rofeflor  @6b<I  in  2>or»at  enlb«<fte  im  3al)r  1837  in  bem 
tarnen  ber  iparmalraure  einen  neuen  garb|lojf  /  bem  er  ben  «Hamen 
J?«r  mal  in  beilegte/  tinb  $wei  2lbr)anblungen  bariiber  »011  ir)m  in 
bem  3ourna(  bed  faiferltcr)en  €07tntflertitm  bed  Innern  $u  0t  Peters- 
burg/ Sftooemfrer  1837  unb  9Äär$  1838  niebergelegt  würben/  aud 
welken  bad  583efen tüpfle  in  golgenbem  befielt :  &a£  Jparmafin  erfct)eint 
in  feinem  ifoltrten  Sufranbe  in  burcr)fcr)einenben ,  tnd  95rdunlid>gelbe 
foielenben  ÄrnflaUen  0011  rt)ombifcr;en  ®dulen  mit  ein-  unb  $ioeigliebe-- 
rigen  Octaeberflddjen. 

(Ed  beftfct  einen  fcrjroacr)  bittern/  hinterher  etroad  jufammenjie* 
Jenben  fcr)arfen  ©efcfymadf,  färbt  ben  ©peicfcel  citronengelb/  ifl  in 
©a(fer  unb  &r)er  ferner  lodlicrj/  in  älfofrol  jeboer)  leidster  tfdlicr),  unb 
fetjeibet  aud  einer  fiebenben  roajferfreien  Wfor)ollöfung  nad)  bem 
Srfalren  froflalltnifd)  aud  3m  $latintiegel  err}ifct/  fcr;mil$t  badfelbe 
&u  einer  braunroten  glrifftgfeit,  floßt  unangenehm  rie^enbe  2)dmofe 
aud/  eutjunbet  ftd)  enblicf)  unb  hinterlaßt  eine  gldnienbe  Äo£le,  bie 
aber  bei  fortgefe£tem  <£rr)i£en  oolljldnbig  oerbrennt.  3n  einer  »proetje* 
mifctjen  ©ladrtyre  langfam  bid  jum  0rf>mel&en  err)i|>t,  roirb  ed  partiell 
*erfe£t  unb  ed  bilbet  fief)  ein  voeiged  mehliged  Sublimat. 

£>aö  J?  a  r  m  a  l  i  n  ijl  feiner  SWatur  naefj  b  a  f  i  f  d) ,  flumpft  bie 
Mauren  ab  unb  bilbet  bautit  gelbgefdrbte/  größtentrjeild  leicht  löd-- 
lic^e/  ^um  tyeil  frnflalliftrbare  &alje,  aud  welchen  eö  ftc^  burcr)  Sf» 
falten  roieber  unoerdnbert  abfärben  laßt. 

2)ad  i?  a  r  m  a  l  i  n  fommt  in  bem  tarnen  oon  Peganum  harmala 
an  g>r>oap^orfdtire  gebunDen,  ald  p^odp^orfaurea  iparmalin  oor.  £em 
rodffertgeu  2lud$ug  ber  ©amen  oerbanft  biefe  93erbinbung  bie  gelbe 
5arbe,  unb  färbt  mit  Älaun  gebeizte  3euge  fdjön  gelb. 

2lud  bem  geputoerten  Jparmelfamen  roirb  bad  iparraalin  burcr) 
3>rdjipitation  eined  mit  burcr)  Sjfigfdure  gefödrftem  SBaffer  in  ber 
@ieb£ije  bereiteten  Sudjugd  mit  ttfali,  nactjherigeö  tfudtoafd)en  bed 
Sflteberfcr/lagd  mit  SBaffer  unb  Hudfoa^en  mit  enttodffertem  tffieingeijt 
gewonnen,  ©dtrtgt  man  bie  aud  ber  alfot)olif<$en  gäfung  erhaltenen 
J?armalinfr»flalle  mit  Sfftgfdure,  oigerirt  hierauf  mit  9ftan^enfor>ler 
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prdjipitirt  nocfjmald  mit  Ü&falt  ober  $ier  auer)  mit  Ammonium,  unb 
ber)anbelt  ben  getrocfcnen  SWieberfcljlag  mit  ?llfo£ol,  fo  befommt  man 
baSfelbe  vollfommen  rein. 

£)urcr)  Orpbation  wirb  bad  Jparmalin  in  ein  rot&eö  putoer  per.- 
wanbelt,  welcr;e6  ^rofrffor  ©obel  mit  bem  tarnen  Jparmalabc» 
legt.  £a0  urfprunglid)  vorbanbene  gelbe  Pigment  be$  p£odpr)orfaurrn 
Jparmalind  im  iparmalfamen  wirb  ndmlid)  burcr)  d?emtf<r;c  Sbe^anbltmg 
tn  rotf)ed  p£o0pr)orfau  red  iparmala  umgewanbelt,  oejfen 
Ermittlung  unb  fabrifmdfiigeSarjrellung  $>rofeffor  ©obel  anhört, 
jur3eit  aber  nodj  titelt  ber  Öffentlicfyfeit  ubergeben  bat.  £>ad  funfUty 
bargeflellte  £armalarot$e  Pigment  in  Pulverform  beftfct  eine  braun- 
rot^er  gepulverter  (£od)enillc  ntd^t  und&nlicfje  Jarbe.  (56  bilbet  mit  &äurt 
roffre  ®al$e,  ijl  in  SBBajfer  gdn$lid)  unlodlicj),  in  #r$er  jiemlicft  leity 
lödlicfc,  im  abfoluten  Wfofcol  ober  in  ollen  *8err;ältntj[en  lodlia). 

©od  a  r  m  o  I  r  o  t  £  färbt  mit  ejfigfaurer  ober  fdjwefelfaurrr 
% t)onerbe  gebeijte  <§eibe  unb  Schafwolle,  je  nad?  bem  <3rabe  ber  8er* 
bunnung  ber  mit  einem  21lauu£ufa{)  bereiteten  ?tbfo$ung  vom  tiefen 
ponceau  biä  jum  r)ellfien  9*ofenrot£. 

2>aö  Sdrben  mit  bem  iparmalpigment  g/fd)ie^t  ouf  folgende  Ärt: 
90?an  er£ifct  ben  garbjioff  in  einem  ©efdji  au*  Äupfer,  3inn  ob« 
Steingut  einige  Seit  mit  2Bajfer,  erholt  bie  Slüjjigfeit  einigt  SRina* 
ren  im  hieben  unb  filtrirt  fit  bann  burdj  Ctinwanb.  Ein  ®ewityti1}al 
Sparmala  liefert  mit  6  biö  10  $r)tiltn  gBaffer  eine  flarf  gefärbte  Bnf» 
löfung.  £ie  £it  farbenben  Stoffe  werben  gut  gereinigt  unb  mitSßafer 
angefeuchtet  in  ben  filirirten  ?lbfub  beö  pigmtntd  gebracht,  we!a>n 
man  bann  allmd^lig  wieber  junt  hieben  bringt,  inbem  man  bie  6tojf< 
gehörig  wenbtt,  bamit  bie  garbc  überall  gleichmäßig  ^urc^bringeo 
fann.  $lad)  bem  färben  werben  bie  Stoffe  jur  35eftttigung  eine*  $tb 
ben  pigmenti  juerjr  in  t altem ,  bann  in  warmem  ©affer  fo  lange 
gefpült ,  bid  bie  g'uifigftit  farblod  ablauft.  Sttacfc  einem  folgen  93er« 
fahren  ivirb  bie  Huflöfung  btd  pigmenti  feineöwegd  erfcfcöpft,  fonbern 
man  fann  bann  noch  eine  neue  ^Quantität  <$toff  barin  in  ^eOerrr 
Nuance  färben.  £ie  von  ©obel  ber  Regierung  auf  biefe  Seifet 
trft  eingetieften  gefdrbteu  äRujrer  waren  urfprungtieb  weif  nnb 
mit  feiner  23afi6  vorbereitet. 

(Sin  pf unb  Jparmafapigment  reicht  £in,  6  pfunb  ffiolle  ober  95atira 
wolle  bunfel  unb  minbeflen«  10—15  pfunb  biefer  etojfe  in  tyUtnWw 
cen  ju  färben.  93on  0eibenjeugen  fann  man  bamit  30—50  Cuaörat* 


Digitized  by  Google 


*39 

tfrfätenen  inbunflen  fconen  fdrben.Huf  @eibenjeugen  fcaftet  bae^igment 
«m  beften  unb  liefert  barauf  aucf)  fe$r  $elle  0d)attirungen.  Sttacr;  ber 
@eibe  folgt  bie  ®cr/afioolle ,  unb  auf  biefe  erft  »aumwolle  unb  Seinen. 
(Säbel  zweifelt  nicrjt,  baß  Der  Baumwolle  unb  bem  Seinen  burcr) 
Vorbereitung  mit  geeigneten  £ei$en  folibe  unb  fatte  Sarbentöne  erteilt 
werben  fonnen 

Die  mit  ijarmala  gefärbten  ©toffe  foll*  n  n  i  d)  t  uerfc^iegett. 
5D?it  rujfifc&er  @eife  eingerieben,  8  ©tunben  lang  liegen  gefafjen, 
bann  in  jtebenbed  SBajfer  gebracht ,  barin  biö  juni  (Srfatten  liefen  ge* 
tajfen,  aufgerieben;  gefpült,  unb  biefelbe  Operation  1104  einmal 
wieberbott,  verlieren  feibene  Stoffe  nidjt  in  ber  garbe,  bie  Sarben 
Der  anbern  Stoffe  erfcfjeinen  baburd)  etwaö  feiler;  ein  fceweiö,  baj? 
fte  ein  gewd>ilicrje$  SBBafc&en  wo$l  $wan$igmal  aushalten,  o$ne  baß 
fie  merflitfc  geller  werben.  2>ur<fc  oerbünnte  @cfcwefelfaure  unb  atfa- 
lifdje  Sauge  leiben  bie  Serben  fajl  gar  ni$t,  jene  madjjt  fie  nur  etwas 
lebhafter,  biefe  etwafl  bunfler. 

9>rofefior  ©Abel  nimmt  mit  <2>icf>er$eit  an,  baß,  ba$  Jparmal- 
rotfr  wegen  feiner  SReicf^altigfeit  an  Pigment,  bann  wegen  feiner 
2Bo£lfeil£eit  unb  wegen  ber  einfachen  tfrt  hamit  $u  färben ,  ein  fe&r 
gefugter  garbjloff  werben  wirb,  unb  baß  aucfy  erwarten  fte£e,  bag 
Durcfc  anbere  afd$$onerbenbafeu  ftcf>  nocfj  anbere  Serben-Nuancen  auf 
fcen  3eugen  befefh'gen  laffen. 

Äuf  einer  whjenfdjaftlidjen  SReife  burcfy  Deutfcfjlanb  im  Pommer 
1888  beehrte  mid>  $rofejfor  ©obef  mit  einem  fcefuc&e  in  $rag.  gr 
jjatte  bie  ©efdlligfeit  mir  feine  mit  J?armafa  gefärbten  groben  oon 
Reiben-,  ©cfyafwoll-  unb  baumwollenen  ©efpinnjten  uorjujeigen ,  bie 
meine  gan&e  21ufmerffamfeit  i£rer  lebhaften  garben  wegen  in  ^Cttfprucr) 
nahmen.  (Einige  mir  jugeftcfcerte  $funDe  £armalapigmcntö  für  ^amit 
$u  unterne&menbe  SSerfudje  in  ber  baumwollen--  unb  Ceinenfdrberei 
jtnb  aud  mir  unbefannter  Urfacfce  (eiber  nicfct  in  meinen  $e|i&  gelangt. 

Die  Jparm atraute,  aud)  gemeine  wilbe  Jparmala 
(Peganum  harmala)  genannt,  oon  welcher  ber  Manien  burcf)  fünft* 
licfce  Bereitung  bad  rot£e  ijarmalapigment  liefert/  gehört  in  bie 
11.  (Elajfe  bed  Sinnee'föen  @pflemö,  ober  in  bie  natürliche  Samilie 
ber  SRutaceen.  ®ie  mdcfol  in  ben  fuDrujftften  Steppen,  bffonberS  in 
ber  Ärim,  ben  tranewolgaifd&en  Steppen,  am  nörblic$en  Ufer  bed 
faöpifdjen  äfteere* ,  in  ber  ©egenb  von  Äitrac^eit  unb  ben  ®teppen 
bea  Dond,  a(6  ein  fe$r  tdflige*  Unfraut,  fernlagt  feine  SBurjeln  oft 
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2 — 8  guß  tief  in  ben  »oben,  oerbrängt  burd)  fetneu  lippigen  ©utfca 
nu^bare  gutterfrdnter,  wä>enb  e*  felbtf  feinem  £t)iere  jur  91<u)rung 
bient.  X>er  ®ame  tiefer  wertvollen  neuen  garbpFanje  fann  jd&rlid) 
in  überaus  großer  SWenge  eingefammelt  werbeu ,  or)nc  baß  man  ein» 
befonbern  3nbau  ber  9>flange  nor^tg  £at.  £>iei?armalraute  wdchftaucfy 
oon  3>etff>  in  Ungarn  angefangen  beinahe  burd)  ben  ganzen  Orient  bit 
ggopten,  Werften  unb  Sibirien  ?lucfc  in  Spanien  triff  man  fte,  überall 
einen  fanbigen,  jiemlicr)  unmirtjbaren  »oben  einner)menb,  balb  nur 
etnjeln  »orfommenb,  ba(b  aud)  größere  ^trecfeu  bebecfenb,  an. 

Der  &amen  ber  J^armalraute  wirb  übrigens  in  3naro!ien 
fd)on  lange  jum  gdrben  ber  rritfifd)en  geß  (einer  2trt  3Rüa(e) 
oermenbet ;  aud)  würben  93erfud?e  bamit  in  ber  gefjfabrtf  ©enerai 
»oroSbin  tn  ber  Ärim  $um  färben  gemache.  X>er  garbfloff  rourbc 
auf  folgenbe  Brt  au*  bem  tarnen  gebogen:  üttan  braute  S  $funt 
reinen  unb  trocfnen  ©amend  in  ein  gdßcr)en  mit  $wei  »oben  unb  be* 
goß  ir)n  mit  »ranntwein,  worin  per  Wedro  l/4  ^funb  Salpeter  unb 
eben  fo  viel  ©almiaf  aufgelöß  war ,  in  folctjer  ÜBenge  /  baß  alle*  ge- 
$ärtg  angefeuchtet  war;  nacfebem  man  bae>  gäßdjen  bann  eine  2Bod)< 
lang  auf  bem  einen  »oben  r)atte  freien  lajfen,  flurjfe  man  ed  um,  une 
fe£te  biefe  üttanipulation  6  Üttonate  lang  fort,  wobei  man  barauf  <4< 
Ute,  baß  über  bem  tarnen  immer  gluffigfeit  ftanb.  X)iefe  SRelt)©** 
Hieb  jebod)  jiemlicr)  geheim  gehalten,  or)ne  oeroollfommt  ju  werben. 

®anj  unbefannt  mit  ben  ©öbel'fchen  genauen  Unterfucfcungen 
unb  bem  93erfat)ren  ben  retten  iparmalafarbftoff  barjufleüen/  unb 
benfelben  auf  ben  oerfdjiebenen  Stoffen  ju  fuhren,  r)aben  £einric$ 
®c$lunibergerunbX>aniel  £>ollfud  im  3ar)re  1843  ju  9Rü(« 
Raufen  im  (Slfaß,  aue  Jparraalfamen,  ben  fte  au*  bem  botanifefcen 
©arten  &u  $>ari*  belogen,  ©erfudje  angefüllt,  btefen  rotten gar&ilcff 
barjufiellen,  um  feine  Sigenfctjaften  im  gdrben  ndt)er  fennen  ju  lernen. 
3u  bem  €nbe  befeuchteten  fte  fein  gepulverten  tarnen  mit  ÄBajfer  not 
Ammonium ,  unb  sogen  nad?  4  Sagen  ber  SSÄaceration  ben  garbjtoff 
nach  noch  $weitdgtgem»erür)ren  mit  f altem  SBeingeijt  au*.  2>er  altyc 
lifct)e  3u6jug  würbe  bei  gewöhnlicher  Temperatur  »erbampft,  wonadj 
ber  9türf)lanb  tyneu  ben  Jparmalafarbfroff  gab.  3u  ir)ren  gdrbeuerfn* 
cfcen  loflen  fte  bae)  Pigment  in  ein  wenig  2llfor)ol  auf/  oerbdnnten  bie 
glüffigfeit  mit  SBafler  uub  färbten  bei  20—32  ©rab  SHeaumur,  weil 
ir)re  garben  in  $6$erer  Temperatur  auffallenb  oerfchlechtert  unb  fiel* 
braunlich  würben. 
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Sie  mit  £$onerb*n  ,  (Etfen  unb  3>«nbafen  oorbereiteten  Stoffe 
abforbiren  biefen  ausgesogenen  garbftoff  nicfcf,  unb  machen  nur  bie 
Nuancen  burrr)  i^re  eigene  (iuiufommenbe  garbe  trübe. 

Unoorbereitete  ^Baumwolle  färbt  ftaV  oon  20  -  32  ©rab  SReaumur 
am  bej!en ;  von  40  ©rab  SReaumur  bid  jum  @iebepunft  werben  bie 
Sarben  trübe  unb  bräunttct).  gärbt  man  bie  93aumwolIen$euge  t)eU, 
fo  werben  (te  rein  rofenrot£,  färbt  man  fte. aber  fatt,  fo  fallt  bie 
garbe  weniger  rein  unb  etwad  brauner  auö.  2BoUe  unb  ®eibe  färben 
per)  aber  fo  wie  Baumwolle,  uuterfebeiben  ficr)  aber  baburd)  oon  benen 
ber  {Baumwolle,  baß  fte  bunfler  werben  fonnen,  o&ne  ftcr)  $u  trüben. 

2ü(e  auf  biefe  2trt  mit  bem  2(u$$uge  bed  jparmafapigmentd  nad) 
biefem  93erfa£ren  bargefteüten  garbeu  befifcen  ntc^t  ben  entfernteren 
©rab  ber  «eflänbigfeii,  inbem  (te,  ber  2uft  auSgefefct,  jebe  0pur  oon 
9?ot$  ba(b  oerlieren  unb  gefb  werben,  bie  fo  umgewanbefte  gelbe  garbe 
hingegen  Iuftbeflänbig  tfl.  3m  foerjenben  ®eifenbabe  wirb  bie  rotje 
garbe  in  wenigen  Minuten  abgezogen ;  (Srfcrjetnungen ,  welche  im 
SBiberfprucrj  mit  ben  oon  ©6 bei  gefärbten  garben  flehen. 

SUoefäure  al*  Saroftof. 

3m  25.  Sbanbe  ber  Annale»  de  chimie  r)at  g  a  b  r  o  n  i  in  einer 
gebrueftenj  2lb£anb(ung  gezeigt,  baß  ber  beinahe  farbtofe  @>aft  ber 
Aloe  sueeotnna  angustifolia  buref)  ©auerfbffabforption  eine  fcf>öne 
Purpurfarbe  annehme,  unb  auf  ber  @eibe  eine  bauer^afte  Purpur« 
färbe  o£ne  trgenb  eine  »ei$e  gebe,  »ouillon  tag  ränge  unb 
53 o gel  $aben  im  28.  23anbe  ber  Annales  über  biefen  ©egenflanb 
ein  93er  fahren  niedergelegt ,  worauf  ftcb  ergibt,  baß  gepufferte  2ttoe 
mit  ©alpeterfäure  be^anbelt  ein  fd}6ne6  getbed  Putoer  erzeugt,  welches 
burcr)  Söermifdjen  mit  SSBajfer  biefem  eine  gefättigte  Purpurfarbe  mit' 
tfceilt,  unb  ein  einjigeö  atom  baoon  audreiaV,  eine  große  90?engeSBaf[er 
ju  färben,  unb  baß  biefe  fo  beflänbig  tjr,  baß,  wenn  fte  an  bie  ginger 
gebracht  wirb,  bie  glecfe  mehrere  Sag  (ang  nicfjt  oerge£en,  befonberö 
wenn  etwao  &a(i  juoor  mit  bem  pufoer  gemifcfjt  worben  war. 

M$  33  an  er  oft  ein  ®tücf  djen  ber  befren  &arbabo0<#roe  in 
einem  ©tadmörfer  jerrieb  unb  etwas  ^alpeterfäure  bamit  oermifetyte, 
bann  bie  bret»  ober  oierfacfce  Spenge  SBBafTer  £in$ubrad)te,  unb  tn  biefer 
oerbünnten  SWifcfcung  am  näd)flen  Sage  einen  weißen  feinen  &<$af* 
woUentud)  unb  (Ealicoffreifen  barin  färbte,  na£m  festerer  eine  8rt 
$abaf$farbe,  erflerer  hingegen  eine  bräunliche  Purpurfarbe,  bem  (E&oco- 
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fdbenbraun  ttyntict)  welche  einen  ganzen  SOtonat  $inbur$  ben 
^onnenffra^fen  im  3uli  auegefejt  feine  nachteilige  93eränberang 
erlitt,  im  @egentt)eil  ficr)  etwa«  voller  unb  bunffer  ald  juoor  färbte, 
welcfceö  alö  &nt>ei3  für  bie  außerordentliche  £>auer&aftigfeit  bergark 
gilt.  SSBenn  2Hoe£ar$  mit  ®afpeterfdure  bigerirt  wirb,  entfielt  aufer 
Aitern  $robuften  2Cfaefdure.  Ciebig  bemerft,  baß  bie  @eibe,  »ens 
fte  in  einer  wdfferigen  2iuflöfung  ber  2lloefdure  gefönt  wirb,  eine  fer)r 
fcrjone  Purpurfarbe  annimmt,  bie  ben  Wfalien  unb  Säuren  wiber- 
fte$t,  unb  baß  ©ebafwolle  burct)  illoefdure  fe&r  fct)6n  ®djwarj  unb 
Seinwanb  SHofa  gefärbt  wirb.  (£ 1 6 n er  fyat  aucr>  vor  me&reren 3«&rrn 
fcfcon  $3erfucr)e  mit  ber  ?(loefdure  411  färben  gemacht. 

£)ie  Nuancen,  welche  bie  Sode  unb  uamentlicr)  bie  ®eibe  bur$ 
?(toefdure  annehmen,  (inb  nad)  83  out  in  viel  bejtänbiger  a(d  bie, 
welche  mit  ben  organifdjen  fonfl  gebräuchlichen  garbjloffen  erhalten 
werben.  £a  bie  Woefäure  fejr  feiert  bereitet  werben  fann,  i&r  garbr 
vermögen  in  fleiner  duantität  fe£r  groß  ifr,  fo  glaubt  23outin,  &aj 
fte  in  ber  gärbefunjt  mit  wefentltdjem  *8ortfc)eil  benufct  werben  fön«. 
£ie  intereffanten  SHefulrate,  welche  Reutin  über  bad  gdrben  mit 
ber  äloefa'ure  mitteilt,  |1nb  merfwürbig,  unb  befielen  in  golgenfcfm: 
r SSBenn  bie  0eibe  bei  einer  Temperatur  von  56  bid  64  ©rab  «Reauauir 
in  einer  ©runfpanauflofung  gebeijt,  naa)$er  in  einem  am moniafalifdjtn 
SGBaffer  be^anbelt  /  unb  barauf  in  einem  $3abe  0011  Woefäure  tri  ber^ 
felben  Temperatur  gefärbt  unb  julefct  mitiSjfig  avwirt  wirb,  fo  erhalt 
man  me£r  ober  weniger  tiefe  ipolj färben. 

£orint$enf  arbeit  werben  gebilbet,  wenn  bie  @eib<  bei 
32  ©rab  SKeaumur  in  verbünnte  Sßeinjrein--  ober  Sitronenfäure  $0 
taud)t,  unb  nachher  in  einem  me&r  ober  weniger  concentrirten  83abe 
von  2lloefdure  bei  40 — 48  ©rab  SHeaumur  gefärbt  wirb. 

9*ofafarbe  wirb  auf  biefelbe  ffieife  erhalten,  nur  muM:< 
2iloe«2tuftofung  f*(jr  verblümt  fein,  unb  bem  iöabe  ein  wenig  21(dua 
$ugefe£t  werben. 

2>it  violetten  g  a  r  b  e  n  verbienen  befonberö  berutfftayigt  p 
werben,  ba  jte  befannt(icr)  nur  bttrer;  wenige  organifdjc  (Subjlanjf» 
hervorgebracht  werben  fönnen.  %  out in  jieüt  fte  bar,  inbem  er 
Kloefdurebabe  Ammonium  unb  (Sjfigfdure  jufe^t.  (£d  wirb  ein  fettend 
Söiolett  erhalten,  wenn  bie  ©eibe  bei  40 — 48  ©rab  SReaumur  gefärbt 
wirb,  gür  bie  ®eibe  muß  bad  »ab  ein  wenig  @dure»Überfa>up  ent' 
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fairen,  weltf)e$  bei  ber  2BolIe  ba*  umgefe$rte  ijl,  wo  Ammonium 
vor^errfdjen  mufj. 

2>ie  blaue  garbe  er&dft  man,  wenn  bem  aioenfdurebabe 
3innfal$  (3iuncf)lorur)  unb  SBeinjlein  jugefejjt  wirb.  ?lnfang$  ifl  eö 
moUtt;  man  fefct  bann  eine  Xufföfung  be6  3innfa(^ed  unb  ber  SBein- 
fleinfdure  £in$u,  worauf  eine  Heine  Ouantitdt  von  Ammonium  £in» 
reicht,  ee  in  ©lau  ju  oermanbeln.  @eibe  wirb  in  biefem  Söabe  fe$r 
faltbar  blau  gefärbt. 

©rune  garbe  wirb  erhalten ,  wenn  man  bie  burd)  Salpeter-* 
fdure  gelb  gefärbte  ®eibe  in  bem  blauen  SÖabe  biircfjnimmr. 

^  £  a  n  r  a  f  t  e  - H  u  a  n  t  u  r  i  n  unb  einige  anbere  garben  werben 
burefc  me£r  ober  weniger  d^nlidje  ^roceburen  erzeugt. 

eeudjö  bezaubert  1  S&eiUloe  mit  8 $ feilen 0alpeterfdure  unb 
fätti^t  bie  edure  burd>  fo&lenfaured  Äali.  S0?it  biefem  ©emifd^  färbt  - 
er  &tioe  outd)  Äocfoen  fc^dn  rofenrott)  unb  in  ftarfer  noer)  faurec 
göfung  braunrot^,  mit  3i"fal$  gebeizte  @eibe   violett  ober 
braunoiolett. 

<£  1 6  n  e  r  beflillirt  1  S£eil  2lloe  mit  8  S:t)eifen  ©alpeterfdure, 
bie  ntdjt  flarfer  ald  1,25  ©rab  fein  barf,  in  einer  wetten  9?etorte,  btd 
fafl  alle  ©alpeterfdure  in  ©ejlalt  oon  fafpetriger  0aure  entwichen  ifl, 
\väfd)t  ben  SKiicfjlanb  mit  SSSaffer  aud,  bid  biefed  anfangt  fid^  röt^lidj 
ju  färben.  2>ad  jurucfgebliebene gelbbraune puloer  (teilt  2lloebitter 
bar,  beffen  ©efdjroacf  bitter  unb  $ufammenjie$eub  ifl.  <*$  lojl  ftcf)  in 
800  Zueilen  falten  unb  in  weniger  Reißern  SBaffer  mit  Purpurfarbe 
auf.  2>ie  fluflöfung  in  Seingeifl  ifl  reiner  von  garbe  unb  bie  in  alfa* 
lifdjen  gluffigfeiteti  me£r  buufelrotj).  2Bdj1erige21uf(öfung  fdrbt®eibe 
fctjmujjig  braunrot^  Sßolle  f  dj  w  a  r  j  r  o  t  £>ie  weingeiflige  Cöfung 
färbt  weiße  ®eibe  SÄofa,  alaunte  Cila,  mit  ejfigfaurer  ££onerbe 
gebeizte  tief  iMla,  mit  falpeterfaurem  2Öiömut£  gebeizte  blau* 
grau.  £>ie  garben  pnb  gegen  (Einwirfung  beö  Cicfctee  unb  Surcr;* 
nehmen  in  einem ©eifenbabe  beilObid  15  ©rabSKeaumnr  Sä r nie  dcr)e. 

S  ieb  ig  $ie£t  mit  8  Steilen  ®alpetcrfdure  1  £§ei(  Hioc  au8, 
oerfejjt  bie  glujfigfeit  mit  SSBaffer,  woburety  ein  rot^ficfcgelber  ^lieber* 
fcfctag  gefallt  wirb,  ber  burd)  tfuSwafcfyen  pulverig  erfdjeint  unb  21loe» 
bitter  barflellt,  welche«  in  um  fo  größerer  <Ü?enge  erhalten  wirb, 
wenn  &ur  Bereitung  t?erbunnte@alpeterfdure  angewenbet  wirb.  SBenn 
bie  über  btefe  ©ubflanj  fle^enbe  bunfelgelbe  glüjjigfeit  bi$  $u  einem 
gewiffen  ©rabe  abgebampft  wirb,  fo  bilben  fief;  barin  breite  gelbe  un* 
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bur^ftdjtige  r£otnboebrif<$e  Ärnftalle ,  bte  auö  einer  Söerbinbung  wn 
Oralfdure  mit  2lloebitter  befielen.  Dad  aloebitte r  logt  ficfe  burcfc  fänfbt» 
feetdmalige«  Itmfrnftallipren  oon  ber  Oralfdure  trennen,  unb  bte  (entere 
erfennen.  £a6  Bloebttter  16(1  fta>  in  800  bid  1000  Steilen  falten 
ffiafter  auf.  3n  feigem  SÖaffer  ift  e6  leichter  toälicr)  unb  bie  »djfcrige 
rtuflöfungbefifct  eine  prächtige  Purpurfarbe.  ®etbe  barin  gefönt  nimmt 
eine  Purpurfarbe  an,  welche  ber  ®etfe  unb  ben  ©duren  ooHfommen 
wiberfte^t.  9?ur  ®alpetrrfdure  oerdnbert  bie  garbe  in  ©elb,  ob« 
burd)  2lue»wafd)en  ber  0eibe  in  reinem  SSBajfer  erfcr)eint  bie  Purpur- 
farbe wieber.  ©olle  wirb  burcr)  biefed  $igraent  audge$eic$net  fd^an 
f<(war$  gefärbt,  we(cf)e  garbe  fe£r  baiter$aft  ift,  unb  burd)  baö 
Cicfct  ntc^t  im  geringften  oerdnbert  wirb.  Ceber  färbt  ftd)  purpurfarben, 
Baumwolle  rofenrot$. 

Der  fdrbenbe  $toff ,  ber  mit  ©alpeterfdure  be^anbelten  Bloe  ifl 
<poh)cf>romfd  urc.  <£e  bilbet  ftdS>  auger  biefer  Draffdure,  Äojlen* 
jtttfftofffdure  unb  ein  ber(Enanfdure  d^nlirtyer  giftiger  ^toff.  Die^c-ty» 
crjromfdure  ift  bunfelbraunrot£ ,  ot)ne  ©erucr),  fcr)metft  bitter,  jufara» 
menjie^enb,  16(1  ftd)  in  850  feilen  SBaffer  unb  färbt  tiefe  purpur? 
rotfr.  SKit  ben  3RetaUoxnben  bilbet  fte  @alje,  »on  benen  einige  in 
ber  Jpifce  betoniren. 

OUcr)  Äurfr  wirb  mit  ber  Htoe  ein  fubftantio  braun  färben*« 
garbftoff  erhalten,  wenn  bie  flfoe  mit  ®alpeterfdure  betyanbelt,  nn& 
naiver  bie  oormaltenbe  freie  @dure  burefc  d$enbe  &alu  ober  SHatron- 
lauge  neutraliftrt  wirb.  Riefen  braunen  ober  broncefdrbenben  garbfloff 
bereitet  Äur&  auf  folgenbe  SBeife: 

3«  einen  Äejfel,  welker  beildupg  1000  9>funb  Sßaffer  fopt, 
werben  100  $funb  SESajfer  unb  132  9>fttnb  2lfoe  gebraut,  ahftann 
er)t£t,  bi$  a(fe?lloeaufge(6ft  ift,  wonach  80ty>funb  (§alpeterfdure  nadj 
unb  nad)  in  f [einen  Portionen  gugefe&t  werben,  weil  bie  9J?affe  burd) 
bad  entbinoenbe  ®alpetergad  ftarf  auffcrjdumt.  SBenn  bie  ©aöentbnt' 
bung  aufgebort  $at,  neutraliftrt  man  mit  lO^funb  dfrenber  Äali-  ober 
Matronlauge  oonbeilduftg  20  ©rabfcaume,  unb  oerwenbet  ba$  ^robuft 
entweber  in  folgern  3nftanbe  jum  gdrben,  ober  wenn  man  e3  im  tre~ 
efener  gorm  Jaben  will,  fejjt  man  ber  SRiföung  100  pfunb  »ei(< 
9>feifenerbe  $u,  unb  troefnet  in  einem  ge$ei$ten  3inimer  ab. 

Auf  gleidjeÄrt  raitöalpeterfdure  bejanbelt  unb  burc$  fauftifad 
Sali  neutraliftrt,  gibt  (Samped^ol$er traft  eine  dbnlic&e  breun* 
garbe. 
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i&eim  Sdrben  fojl  man  ben  garbfloff  in  einer  $inrei<$enben 
SRenge  SBBajfer  auf,  unb  fefrt  fo  oicl  0af$fdure  ober  SBetnfrein  $in« 
}u,  bi*  ba6  girbebab  fdjio  ad)  fauer  rragirt  unb  färbt  bann  fodjenb. 

gur  broncebraune  3ufbrucffarbe  wirb  bie  mit  ÜBetnfreinfäure 
fäuerlict)  gemachte  garbe  mit  föummi  oerbiefr,  unb  bur$  bad^m» 
pfen  mit  ber  gafer  ber  3euge  befeftigt. 


fünfter  JUpftytitt 

JNon  ben  rotten  unb  ötoletten  gartfloffen,  toeldje 
aud  ben  a  er  fc$tebenen  ftttfyttn  unb  3Roofcn  für 
beu  gär&ege6rau$  gebogen  toerben. 

£ie  SKatur  liefert  $af)fretcf)e  9}?ooö-  unb  g(eci)tenarren ,  welche 
mit  Ammonium  be$anbe(t  fd)Öne  oiolette,  purpur*  unb  carnioifinrotfje 
Jarben  geben,  äile  biefe  Qewdcfefe  enthalten  fein  prderi  jtirenbed  $ig* 
menr,  fonbern  ba^felbe  wirb  erfr  bei  Bearbeitung  berfelben  mit  SfmmO' 
nium  unter  bem  (StnfCuffe  ber  Cuft  erjeugt. 

"Hufler  ben  befannten  $auptßecr)tenarten,  bie  bnrer)  fünfl(ict>e  $e* 
reitung  berfelben  mit  Ammonium  OrfeiUe  unb  ^erfta  liefern,  r)at 
©eftring  aurf)  ne<$  220  anbere  Arten  berfelben  unterfucfyt  uno  ge* 
funben,  baß  unter  biefen  bie  glocfen flehte  (Pulveriaria  chlorine),  bie 
garberfled)te  (Liehen  eaxalilis)  unb  bie  9töifcr)fle<$te  (Liehen  lacteus) 
brauchbare  garben  ju  liefern  im  &tanbe  (Tnb,  alle  übrigen  hingegen  gu 
qualitdtdarm  (tnb,  um  fte  mit  (Erfolg  bafür  oerwenben  $u  fonnen. 

Äalm  erhielt,  mit  Urin  be^anbett,  aud  ber  Liehen  foliaceus 
Ueunosu»  eine  rot£e  garbe,  ferner  aue>  feer  83IdtterflecJ)te  (Liehen 
pastulatus),  ber  gefingerten  gleite  (Liehen  digitatus),  ber  falfar- 
ttgen  gleite  (Liehen  calcarius),  ber  ttrnigten  gleite  (Liehen 
coeeiferus),  ber  Ci^tflec^te  (Liehen  candelarius),  ber  S8anbfletr)te 
(Liehen  parietinus)  unb  ber  ©acr;r)otberflecr)te  (Liehen  juniperi- 
nus)  mit  Urin  be§anbelt  einen  rotj  unb  »iolettrot^en  garbfloff. 

£ie  aud  ben  geeigneten  gtecrjtenarren  fabrifmäfrig  gewonnenen  unb 
im  Jpanbel  oorfommenben  garbmatertale ,  welche  in  ber  ©djafwotfem 
unb  ©eibenfdrberet,  fo  wie  im  t>ni<fen  btefer  Stoffe  eine  nicf)t  unbe« 
beutenbe  Äotte  einnehmen ,  (tnb : 

A.  £>ie  OrfeiUe  unb 
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B.  ba*  g> e r f i  o ,  au$  Cudbear  genannt,  an  welche  fidj  ber 
Statur  nad)  nod) 

C.  bad  gafntu*,  aud)  blauer  Tournesol  genannt,  af* 
ba6  ein ^finbltc^fle  SKeagend  für  @duren,  anreihen  faßt. 

A.  £>ieD  rf  ei  II  eunterfdjeibet  fid>  in  £ r du ter-Orfeille,  von 
ben  granjofen  Orseille  de  mer  (Orseille  des  iles  de  Canarie, 
Orseille  dherbe)  unb  (5  rb*  Orfeille,  Orseille  de  terre 
(Orseille  d  Auyergne ,  Orseille  de  Lyon)  genannt,  fceibf 
Urteil  (inb  ein  burd)  bie  Äunft  bargejtellteS  garbmaterial  oon 
rbtfylid)  teigartiger  ifcefd) Offenheit/  wovon  erflere  vorjüglid)  au5 
ber  Liehen  roccella  bereifet  unb  fetyon  ben  ©riechen  unb  SÄo-* 
mern  berannt  war.  £ie  ?llten  waren  jum  $t)eil  ber  irrigen  ÜÄei* 
nung,  baß  bie  9>urpurfdjnecfe  i$re  rott)e  garbe  burd)  bie  9Ja(- 
rung  von  rotr)fdrbenben  gleiten  erhalte. 
«Wir  bem  Verfalle  ber  2BhJenfd)aften  unb  fünfte  ging  aucr)  bie 
Äemitnifj  von  bem  ©ebrmicfye  biefer  gleite  im  tvejHtcrjen  Suropa  m<b- 
rere  3a$rr)uuberte  t)inburd)  verloren.  @ie  würbe  erfl  Hnfangd  £>eö  14. 
3a$r£ttnoertö  bur$  einen  gforentiner  aud  beutfcfyent  ©efcfylecr)te,  Ra- 
mena gerro  ober  greberigo,  wieber  gefunben.  greberig» 
fcatte  bie  fdrbenbe  <Sigenfct)aft  in  ber  Levante  zufällig  entbeeftj  er 
führte  bie  2(nwenbung  berfelben  in  gloren&  ein  unb  erwarb  fid)  babur^ 
ein  fo  großed  Vermögen ,  baß  er  ber  Stifter  einer  ber  erjren  florenti« 
nifdjen  gamilie  würbe,  welche  ben  tarnen  Oricellarii,  fpätei 
Rucellarü  unb  Rucellai,  von  bem  2Borte  Oricello,  womit  man  in 
3talien  biefe  SÖBaare  bezeichnete/  annahm.  X)ie  3taliener  lieferten  mt\)t 
ald  100  3a^re  frinburd)  biefe*  garbmaterial;  fte  fauften  aHe93orrdf$* 
ber  $ie&u  benötigten  gleite,  welche  man  auf  ben  Snfeln  beö  Hxdjv 
pelaguö  unb  ber  Äupe  t>e6  mittelldnbtf$en  SWeerel  auftreiben  fonnte, 
eilt,  unb  blieben  fo  im  alleinigen  83efi(je  ber  gabrtfation  ber  Orfeille. 

&ie  Liehen  roccella,  Parmelia  roccella,  Roc- 
cella tinetoria,  Orfeille,  jtraucfcartigegdrberflec&te, 
w&d>\\  auf  gelfen  auf  ben  meifren  Äujlen  beö  mttteUdnDifc^en  SD?ecrea. 
3n  Dberitalien  liefert  befonberö  bie  ©egenb  von  föergamo  viele  un& 
gute  Orfeille*  Roccella  tinetoria  würbe  feit  bem  3a$re  1402,  in 
welchem  3*an  be  fcet&e ncourt  bie  canariföen  Snfeln  wieber 
entbeeffe/  überaus  r)dufig  nad?  (Suropa  gebraut.  3m  3a$rt  1730 
entbeefte  man  bie  Orfeille  auf  bem  Vorgebirge  ber  grünen  3nftlv, 
wo  fie  imüberjlujfe  unb  üppig  angetroffen  würbe,  weit  man  (ie  auf 
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tiefen  3nfeln  ungeflprt  warfen  unt>  jur  p6Uigen  Steife  fomraeii  lief, 
erwied  fie  ftd)  mtt  reia>$a(tiger,  a\$  Die  canarifcfce  unb  italientföe. 
©eit  über  50  Sohren  $at  flcf>  bie  Spenge  auf.  ben  grünen  3nfefn  be- 
Deutenb  perminbert.  Roccella  tinctoria  fpmmt  0114  in  0orOinienf 
£prftfa  unb  auf  ben  Azoren  vor;  aucft  wirb  fte  in  neuerer  3eit  für 
Örfeille  Bereitung  Überaua  $duffg  au«  ?lfrtfa  belogen.  Roccella  tinc- 
toria ifl  unter  allen  gfedjtenarten  bie  gefc&d&tefle,  fawp^r  in  Spinnt 
ber  «Wenge  De«  garbeftaffed,  al*  Der  ed)ön£eit  Der  garbe  felbft,  für 
Orfeille-SBereitung.  £inige  anbere  gfecfctenarten,  wie  Liehen  tartareu» 
unb  Liehen  fueiformis,  mtcfy  Rubicula  genannt/  fönnen  für  Or« 
feitfe  perwenbet  werben.  2)ie  (entere  wddjft  in  (Sanbia  an  ber  ©ee  auf 
Seifen  unb  fommt  au$  in  Oftinbien  vor;  fte  foll  mit  ber  Roccella 
tinctoria  perwanDt  unb  fca'uftg  Damit  permifefct  im£anDel  vorfommen. 

2>ie  Bereitung  ber  Ära  ute  r  *  Drfeille  ifl  einfad)  unb  grün« 
bet  ftcfc  auf  bie  Sin  wirf  ung  beft  Brnmoniunift  auf  bie  gemahlene  gleite. 
3mperatu$  war  einer  ber  erflen,  ber  bie  3»bereitung  ber  OrfeiUe 
öffentlich  befannt  madjte.  3Rid)e(i  fdjrieb  fpdter  eine  umfrdnMtc^e 
Tib^anblung  über  biefen  ©egenfranb.  ©ein  93erfa$ren  fcfceint  mit  bem, 
welche«  in  gfarenj  ppn  ber  fntyefien  3eit  £er  audgeübt  warben,  über- 
einjuflimmen.  <*r  wenbet  Urin  unb  entweber  9>pttafd)e  aber  2>ooa  an, 
wpmit  bie  gepulperte  gleite  vermtfd^t  in  engen  fernen  gdjfern  ein* 
geweift  unb  einige  SQSoc^en  lang  ber  ©d^rung  überfaffen  bleirt,  bi$ 
jid)  ber  $ar$ige  garbfipff  burdj  bie  93erbinbung  mit  bem  Ammonium 
au£  bem  Urin  entwicfelt  unb  aufgelpjt  £at.  2>ie  SÄajfe  wirb  nad)  im 
feuchten  3u(!anbe  in  bidjten  gdjfern  fp  fange  aufbewahrt,  unb  wenn 
eä  nöt^tg  ift,  mit  Urin  Pber  Äalfwaffer  befprengt,  bie  bie  OrfeiUe  für 
bie  gärberet  attwenbbar  tjl.  3Rau  £at  (latt  ber  $>pttafcfye  unb  ©oDa 
fpdter  Äalf  in  SÖPrfaVag  gebracht. 

Sttacr)  Sanier'*  ^erfa^ren  bebient  man  ftdj  in  (Sngfanb  jur 
Bereitung  ber  Orfeille  Pier  gleiten,  bie  naefy  i£rem  SÖert^e  perföie' 
ben  bejaht  werben,  ndmlicr;  ber  ppn  ben  canarifdEjen  3nfefu,  pon  wel* 
d)em  baö  <pfunb  24  <pence,  ber  ppii  ben  3nfe(n  be$  grünen  fttargebir-- 
geö  13  <pence,  ber  ppu  Bfrifa  8  $)ence,  unb  Der  ppn  $Bafe6  S^pence 
fpflet.  2)ie  gleite  wirb  gefdubert,  ppii  einigen  anbern  örfeille- gabrt* 
fanten  J^tn  unb  wieber  aud)  gewafdjen,  $wif$en  jwei  Steifleinen  fein 
gemäßen,  um  (grbe  unb  ©teine  wegjtifäoffen,  Dann  ein  tyeit  feinge* 
pulperte  gleite  mit5$$eilen  Uringettf  übergojfen,  ba*  ©efdp  bebest, 
bamit  bad  Ammonium  ntc^t  perflücfytigt  unb  jeben  ÜÄPrgen  umgerührt* 
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3ftan  Idf  t  e$  an  einem  mdfiig  temperirten  Ort ,  am  beflett  in  einem 
warmen  Äeller  freien ,  weil  iptfce  unb  grofe  Ädlte  bie  DrfeiUe  »erber* 
ben.  $ie  garbe  jeigt  fi*  f*on  na*  einigen  Sagen  purpurrot^  unb 
wirb  fpdter  blau.  SWa*  14  Sagen  bringt  man  bie  Waffe  in  bleierne 
(Eiflernen ,  wo  fte  tdgli*  umgerührt  wirb,  £ie  (Eiflernen  werben  in 
einigen  gabrifen  gut  gef*loffen  uub  oor  bem  3utrttte  ber  2uft  bf* 
war)rt.  Sfla*  einem  Sföonate  ifl  bie  DrfeiUe  fertig.  3n  einigen  gabri* 
fen  oerbünnt  man  fie  jefct  mit  Uringeift,  10  fyeiU  beffelben  auf  8 
Steile  ber  angewanbten  gle*te  /  in  anbern  au*  mit  ©ummi--HnfIo. 
fung.  8  <pfunb  gemat)lene6  gle*tenmer)l  fallen  58  9>funb  OrfeiDetetg 
geben,  Den  Uringeift  hertittt  Saplor,  inbem  350  ^funb  Urin  mit 
12  <Pfunb  frif*a,ebrannrem  Jtalf  in  einer  fclafe  beflillirt  werben,  unb 
baö  Defiiüat  100  S>funb  Uringeijt  liefert,  eobalb  ber  Urin  anfangt 
überzugeben;  muß  mau  bad  geuer  foglei*  audlof*en ,  weil  ber  Urin« 
geifl  rein  fein  muß.  £Retnr6  Ammonium  foll  na*  &ancroft  eineoiel 
f*6nere  DrfeiUe  alt)  Uringeift  geben,  ffienn  bie  DrfeiUe  in  tyrer  garbe 
ni*t  rott)  genug  ijr,  fo  fe£t  man  ettvaö  ®dure  ju.  Saolor  nimmt 
1  $funb  Hlaun  auf  100  «pfunb  garbe;  datier  oft  hingegen  $<ilt 
ben  3ufa&  oon  2(laun  für  überflüjfig.  Um  bie  garbe  mer>r  blau  ober 
violett  $u  erhalten,  fe&t  man  1  9>funb  gut  calcinirte  ?>ottaf*e  $injn. 
€rf*eint  bie  farbige  äftaffe  lehmig  ober  braun ,  fo  beginnt  eine  ja# 
renbe  gduluij;.  Um  biefed  $u  vereintem,  fefcen  einige  gabrifanten  Äoc^ 
folg  unb  Salpeter  ju, unb  jwar  von  jebem  Vs  bea  ©ewi*ted  bed  gleoV 
tenmeblea. 

3n  S83ien  bejog  $  i  1 1  o  n  i  für  feine  DrfeiUe»$8ereitung  vom 
1812—16  12,148  9>funb  Iloccella  tinetoria  aud  ben  canarif*en  %v 
fein.  @eit  vielen  Sauren  beßjjen  bie  ©ebrüber  Robert  eine  DrfeiUe- 
gabrif  ju  Rimberg  bei  SBien;  au*  r)at  © u flav  Wietel  in  (gifenflft) 
eine  DrfeiUe*  unb  $erfto  >  gabrif,  aud  welchen  beiben  fr$r  gelungene 
<probufte  für  unfere  beutf*en  gdrbereien  r)ervorger)en. 

Die  (grbDrfeille  von  amarantr)rot$er  garbe  wirb  in  granf» 
ret*  aue)  ber  Variolaria  orcina  dealbata ,  bie  auf  ben  gelfen  bet 
2(uvergue  unb  ben  hörenden  wd*jt,  bereitet.  Die  granjofen  nennen 
bie  gleite  au*  Parelle  (oon  pierrc,  @ttein),  wel*e6  lange  £in' 
bur*  ju  bem  irrigen  ©lauben  93eranlaffung  gegeben  $at,  bajj  man 
fia)  in  ber  2(uvergne  ber  Liehen  parellus  jur  DarfteUung  biefer  garbe 
bebiene.  Die  Variolaria  orcina  wd*(t  auf  Cavagrunbe  na*  63^"" 
ooUfommen  aud ;  auf  ©ranitgrunb  erforbert  fte  hingegen  (dngere  3rtt. 
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®ie  $at  6  3a^re  jum  oollfommenen  äBacfcet£ume  nät£ig,  wirb  aber 
alle  3  3a&re  gefammelt.  £>ie  auf  ©ranit  wacfcfenbe,  welche  bte  gran* 
jofen  aud)  Va renne  nennen,  foH  eine  viel  lebhaftere  garbe  alö  bie 
auf  Caoa  wadtfenbe,  Die  fte  Pucelle  feigen,  geben.  (Sin  Arbeiter 
fann  tdglicfc  4  q>funb  einfammeln,  wovon  ba$  9>funb  mit  18  —  24 
©old  bejaht  wirb. 

93on  Secocq,  ber  ftc()  mehrere  $a$re  $u  (Efermont  mit  berfce* 
reitung  ber  Huoergne.  Orfeille  bcfdjdftigte,  befi&en  wir  nacbfte&enbe 
93erfa$rung$art,  wie  bie  borrigen  gabrifanten  biefeö  garbmaterial  bar* 
(lellen. 

<£$  werben  220  $funb  von  9E>?oo0  unb  anbem  S&eimengungen 
forgfdltig  gereinigte  unb  gefiebte  gelfenfledjte  burcr)  <D?uj>l|teine  gerie* 
ben,  tu  einen  &ol$ernen  Srog,  ber  mit  einem  gut  oerföIo|Tenen  2>ecM 
verfemen  ift,  gebracht,  mit  240  «jpfunb  unb,  wenn  bie  gleite  audge» 
jeicftnet  gut  oon  duaUtät  ijt,  aucij  etwa*  me^r  9D?enfd)enurin  benefcf, 
unb  $wei  Sage  unb  jwei  dMfye  lang  oon  brei  $u  brei  ©tunben  umge* 
rttyrt.  2lm  britteu  Sage  wirb  bie  gleite  $u  beiben  ©eiten  beö  Srogeö 
aufgehäuft,  hamit  in  ber  Witte  eine  Vertiefung  entließt.  3n  biefelbe 
fluttet  man  10  $fuub  gefiebten  unb  gelobten  Äalf,  ein  £albe6  $funb 
flrfenif  unb  eben  fo  oiel  Alaun,  betft  bie  gleite  Darüber,  \>amit  ber 
flrfentf  ben  Arbeitern  nity  fcfcabet,  unb  rü&rt  alle«  fdjnell  unb  gut 
burd)  einanber,  becft  ben  Srog  genau  $u,  rü^rt  nad)  einer  93iertel-- 
ftmiDe  wieber  um,  unb  fo  fort  alle  $albe®tunben,  wenn  bie  ©d^rnng 
fidt>  rafdj  einteilt,  aujjerbem  aber  nur  alle  ©tunben.  2)urd)  ba$  Um* 
rühren  fud)t  man  jugleia)  jti  oer&inberu,  baß  ftcr)  feine  Ärujh  bifoer, 
Mld)<  bie  ©äfcrung  unb  biegntwicflung  bed3>igmented  t)inbern  würbe. 
Jim  be|ten  i(l  eö,  wenn  bie  gleite  fo  eingelegt  wirb,  bafj  fie  nur  bie 
fyalbe  ©eite  bed  Srogeä  einnimmt,  unb  man  beim  Umrühren  ntcr)td  $u 
t£iui  £at,  ald  fie  auf  bie  antere  ©eite  gu  bringen,  wobei  man  fie  mit 
>er  (Schaufel  verreibt.  97 ad)  48©tunben  fangt  bie  ©d&rungan  fdjwact) 
werben;  um  fie  neu  &u  beleben,  fe&t  man  2  $funb  Äalf  ju,  unb 
ü&rt  oon  etunbe  411  etunbe  auf.  3m  Allgemeinen  muß  bie  J?anb* 
irbfit  ber  ©tdrfe  ber  ©d^rung  entfpredjen  unb  ftcr)  oerminbem,  wie 
ene  nachläßt,  ©ewö^nlicr)  rü^rt  man  am  fünften  Sage  oon  jwei 
tt  imi  @tunben,  am  fechten  oon  brei  $u  brei,  am  fiebenten  oon 
»ier  &u  oier  ©tunben  unb  am  ad)ten  erhalt  man  eine  jiemlid)  leb-- 
>afre  %atbt,  bie  jebod)  nic^t  bie  3nrenfitdt  befifct,  beren  fie  fd^ig 
ft.  90?an  fd^rt  nod)  14  tage  lang  fort,  bie  üttafle  oon  fec$$  ju  fed)d 
i  29 
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^tunben  umjuru^ren ,  bann  ift  bie  garbe,  welche  fte  gibt/  lebhaft; 
ober  um  aUe«  ^igment,  welche*  fte  gibt,  gdn$li<&  ju  entwickeln,  roirb 
biefe  Arbeit  no$  acfet  Sage  Tang  fortgefejt.  »ei  faftigec  unb  nar)r$af- 
ter  gtecbte  wirb  ein  ganjer  SHonat,  bei  geringerer  brei  Sffiodjen  erfor. 
berltcfc,  uro  atte  garbe  ju  entwickeln.  Die  nad)  biefer  9J?et£obe  bereitete 
OrfeiUe  wirb  in  gdffer  gepacft ,  wo  man  fte  mehrere  3<*^re  aufgeben 
fann ;  fte  ifl  bafelbfl  bejfer  na  er)  einem  Sa^re,  aber  im  britten  fangt 
i$re  ©ute  an,  fid)  jtt  oerminbern.  £ö  wirb  erforberlidj ,  bie  OrfeiUe 
oon  3eit  $u  3eit  mit  frtfd)em  Urin  ober  Ammonium  ju  befeueren,  um 
fcaö  (Sintrocfnen  ju  oerminbern.  95Bdr)renb  baö  ftd)  bilbenbe  Ammonium 
oerbunflet,  nimmt  bie  OrfeiUe  einen  angenehmen  93eilct)engeruc$  an. 

3ur  93erbefferung  biefed  93erfar)ren8  fann  Uringeijt  ober  bejfer 
nocft  reineS  Xmmonüim  oerwenbet,  unb  bie  gleite  bttrd>  2Baf($en  in 
Urin  oon  ben  erbigen  Zeilen  gereinigt  werben. 

3m  3a£re  J809  erhielt  ber  OrfeiUe  gabrifant  fcourgetin 
£r;c*n  ein  latent  für  ein  *8erfat)ren  aud  ber  Variolaria  orcina  ober 
ber  gelfcn flechte  oon  tfuoergne  eine  eben  fo  fdjöne  OrfeiUe,  ald  aud 
ben  gleiten  ber  canarifcfteu  ober  caooerbifcuen  Sufeln  jtt  bereiten. 
SBa^rfcfteinlic^  be|ter)t  fein  ©erfahren  in  ber  2tnwenbung  be$  reinen 
2fmmonium0  flatt  Urin  unb  Jpinweglaffung  bed  flrfenifö.  2>er  53er- 
brauc$  ber  OrfeiUe  ifl  feitbem  in  granfreicfy  jer)n  OTal  groger  gewor 
ben,  fo  bafj  bie  (Sngldnber  feine  mer)r  na  et)  granfreid)  bringen.  $i< 
gabrif  be$  33ottrget  in  Huoergne  befcrjaftigt  über  600  99?enfa)en  mit 
bem  (Sinfammeln  ber  gfect)te.  2tuger  granfreicfy  begeben  Belgien  unb 
Stalten  auö  biefer  gobrif  betrdcfctliefje  Ouantitdten  OrfeiUe. 

3n  JpoUanb  wirb  eine  flufTige  3"»ereitung  aud  OrfeiUe  aucr)  un- 
ter bem  Tanten  rotr)er?afmite  (Rood-Lackmoes)  oerfauft. 

(Sigenfdjaften  ber  OrfeiMe. 

X)ie  OrfeiUe  fommt  im  Jpanbel  in  ©eftalt  eined  rot^Iieften  ober 
oioletten  fceiged  oon  eigentümlichem  ©eruc&e  unb  alfaltfdjem  ®« 
fct)macfe  oor.  90?an  ert)dlt  fte  burcfc  Söefeucfcten  mit  Ammonium  ober 
Urtngeift  fletd  in  feuchtem  3uftanbe,  weil  bie  Oualitdt  burcfc  ba*  M> 
trocknen  oerliert. 

2>ie  OrfeiUe  oerbauft  ir)re  fdrbenbe  Äraft  einem  fufllicfc  farblofrn 
Stoffe,  welker  ftc$  burd>  ©auerjtoff  unb  Ammonium  in  eine®ub(tanj 
oerwanbelt,  bie  gefdrbt  erfcfceint,  unb  bie  ber  SSBoUe  unb  @eibe  bie 
bekannte  f<$one  oioletfe  garbe  erteilt.  «Kobiquet  nennt  ben  reinen 
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garb|toff  Drein;  er  fyat  bur$  *öerfu<f)e  bargetfran,  baß  nurbiejuefe' 
rige  ®ubftan$  ber  gleiten  ftet)  färben  fann,  obgteict)  fie  im  reinen  3u-- 
ßanbe  gelblicfcweiß  erföeint  unb  ftcf)  von  ben  onbern  3ucferarren  ba* 
buret)  unterteilet ,  baß  fie  burdj  bafifd)-etTigNred  fclei  gefäUt  wirb. 

SBirb  bie  jueferige  ®ubftans  bur<$  £o$le  gereinigt,  fo  bifbet  fie 
vierfeitige  priemen ;  ba  fie  fc$mel$bar  ijl  unb  bei  einer  niety  fe$r  fear» 
fen  £i$e  verflüchtigt  wirb,  fo  legt  fie  fiefc  an  bie  ®eitenwänbe  ber  £Ke- 
Corte  an.  merfwürbige  (Sigeiifcfcaft  i|t  biefe,  baß  fie  ftd)  burd) 
Ammonium  bunfelbraun  färbt  unb  beim  ?üi$fe£en  ber  tfuft  in  bem 
ÜÄaße,  al$  ein  %1}<il  be$  Ammoniums  verbunjtet,  anfangs  violett,  bann 
immer  me£r  rotier  färbt,  £ie$u  ifr  feine  ©d^rung  not^ig;  aua>  f)&U 
SRobtq,  uet  mit  SKedjt  beu  3ufafc  von  Äalf,  ttlaun,  tfrfenific.  bei  ber 
OrfetUe^ereitung  für  me£r  fcr;dblicf)  als  nu&bringenb.  ®d>wefetwaf^ 
ferflojf  entfärbt  bie  OrfeiUe,  allein  bie  garbe  Fommt  nach  Austreibung 
beS  (SafeS  wieber  jum  Sßorfchein.  Abb«?  £  o  II  et  machte  fct)on  früher 
bie  Sberaerfung,  baß  ber  garbftoff  ber  OrfeiUe  im  luftleeren  SKaume 
ficr)  nach  unb  nach  gan$  entfärbt. 

(Sin  Aufguß  ber  OrfeiUe  mit  bloßem  Safftr  ifl  bunfelcarmoijtn» 
rot£,  wirb  burch  ®äuren  geller,  burch  Alfalien  violett.  Alaun  Reibet 
einen  rotbraunen  Sflieberfchlag  ab  unb  macht  bie  gliiffigfeit  gelblich* 
rot£;  3tnnfaf$  bewirft  einen  rötlichen,  ftcf>  (angfam  abfefceuben  9?te- 
berfchlag  unb  (aßt  bie  obenfte^eiibe  gliiffigfeit  röt^licr)  gefärbt ;  (Sifen* 
vitriol  erzeugt  einen  bunfelröt^lichbraunen  unb  Kupfervitriol  einen 
firfd)rotr)en  Sttieberfchlag ;  £od)fal$  macht  ben  Aufguß  etivaS  geller 
carmoifinrot^  unb  ®almiaf  me£r  rubinrot^. 

£>aS  auS  bem  ammoniafalifdjen  Aussige  ber  OrfeiUe  bargefteUle 
reine  g(ecr)tenrotr)  ijt  biwfelrot^,  etwas  in'd  Violette  fpielenb,  im  SSßaf* 

ff 

fer  fdjwer,  in  Atr)er  gan$  unlöslich/  16 jt  ftc£>  aber  in  Alfo^ol  mit  einer 
feurigen  carmoifturot^eu  garbe  auf;  in  Alfalien  mit  einer  prächtigen 
violetten  garbe,  auS  weiter  Cöfung  ©äuren  baSfelbe  als  ein  feines, 
brennenb  carmoi|inrot&eS  $ulver  nieberfchlagen. 

A  n  w  e  n  b  u  n  g  ber  OrfeiUe  in  ber  g  ä  r  b  e  f  ti  n  f*. 

3n  ber  @cr)af  woUenf  ärberei  bebient  man  fid)  ber  OrfeiUe 
in  mehreren  frauiöfifd)eti  SBerfftätten,  um  baS  gfeefigwerben  ber&ar* 
melitfarbe  $u  versilbern;  auch  follen  bie  Snglänber  ftch  ijjrer  bebienen, 
um  ber  ®chafwolle  einen  ©runb  $u  geben,  welche  nachher  bunfelinbi-- 
goblau  gefärbt  ben  fdjönen  violetten  ©cr)immer  liefert,  ber  an  ben 

29* 
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Hauen  SB  ollen  tuchern  ber  Sngldnber  vor$ugöweife  gefchdfct  ifh  3"  ofo-- 
nomifcher  $öe$iet)ung  wirb  burch  ein  foldjea  ©erfahren  aud)  eine  be- 
trächtliche Quantität  3nbigo  erfpart. 

Unvorbereitete  SBolle  färbt  ftc^  im  DrfeiUebabe  fd)ön,  aber  nidjt 
faltbar  grau.  ipdufig  wirb  bie  OrfVille  in  ber  Sßolleufdrberei  venven- 
Oer,  um  ben  garben  im  Allgemeinen  me£r  QManj  ju  geben,  wie  j. 
jur  Violett-,  i'ila-,  SWalven  ,  SRoflmarinMumen-garbe  jc.  £ie  erteilt 
ber  «öioleft*  ober  Golombienfarve  mit  Cochenille  unb  in  ber  blauen 
Äiipe  gefärbten  einen  gan$  befonbern  ©lanj.  Um  mit  ber  DrfeiOe 
©djafwoUenjroffe  $u  färben,  verteilt  man  in  einem  93abe  auö  lauem 
SGBajfer  eine  hinlängliche  Spenge  Ärduter  OrfeiUe  unb  fejjt  bann  etwa* 
3tnnauflöfung  £in$u;  hierauf  er^ijjt  man  baö  SBajfer  bi$  nahe  juni 
hieben  unb  bringt  bie  mit  Alaun  unb  SBeinjlein  angefottene  Sollen-- 
waare  in  baö  SBab  ein.  Durch  3uf<J&  von  Binnauflöfung  verliert  fcie 
OrfeiUe  ihre  natürliche  garbe  unb  nimmt  eine  anbere  garbe  an,  welche 
ficb  mehr  ober  weniger  bem  @charlad)roih  nähert.  Um  &u  t>erntetben, 
baß  bie  garbe  ntc^t  ungleichförmig  auffallt,  muß  man  ben  @<fc«fuwl' 
lenßoff  fogleich  in  Reigern  SBaffer  burchnehmen ,  fo  wie  er  au$  bem 
garbebabe  fommt. 

£>ie  (£  r  b  O  r  f e  i  I  l  e  f ann  nicf>t  mit  Alaun  511m  gärben  oermen- 
bei  werben,  weit  ber  Alaun  bie  garbe  berfelven  alterirt. 

3u  ter  ©djaf  wollen  b  ruefer  ei  für  ben  £)riicf  ber  feinen 
©an^wollengewebe  (Mousseline  de  laine)  nnb  ber  ©eibenchalp,  bereu 
Äette  SGBoUe  unb  ber  (Schuß  ®t-ibe  ift,  wirb  bie  OrfeiUe,  feitbetn  oiefe 
S^(>rifatioii  in  @ang  gefommeu,  $ur  £arfteUung  fchoner  bunfel'iinb 
a  m  a  r a  n  t  h  r  0 1  &  e  n  garben  verwenbit. 

gur  bie  bunfelrothen  2)ampfbruef färben  werben 

2  90?ajj  OrfeiUe-- Abfub  4  ©rab  nach  föaume'd  Arcowe' 
ter,  mit 

12  2oth  ©tdrfe  verbieft,  noch  lauwarm  mit 
2  £oth  boppeltem  ChIor$inn, 
6  Cotjj  gepulverter  SGBeinfteinfdure,  unb 
4  Üoth  gepuloertem  Alaun  verfemt. 
Um  amarantfcrot^e  Srucf  färbe  barjuflelleu  werben 

1  V»  Sffiaß  OrfeiUe-Abfub  von  2  $funb  OrfeiUe  unb 
V»  9)?ap  Cochenille  Abfub  von  16  £oth  Cochenille  mit 

12  fcoth  @tdrfe  verbieft,  noch  lauwarm 
4  Pofh  Alauu  eingerührt,  unb  nach  ton  (Srfalten 
4  £ot£  boppeltee  Gh^i1»»  ^"$"9*0™^*- 
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giir  fäone  Wiolett»  unb  Cilafarben  wirb  bie  Orfeille  in  Wlitmt* 
fung  von  2CmmotiiafaI' '  Socfjenille  unb  Snbigo*  9?ieberfd)lag  (Bleu 
soluble)  für  Dergleichen  X)rucf fabrtfare  verwenbet. 

gur  Dampffarben  wirb  ber  Orfeille- Hbfub  ouf  folgenbe  tfrt  be- 
reitet : 

25  9>fuub  gute  Drfetde  werben  mit 
75  #?ag  ober  150  9>funb  SBaffer,  welchem 
8  Cot£  9>ottafc&e  $ugefe(>t  wirb,  vier  9ttal  abgefoefct  unb 

ber  gewonnene  2lbfub  auf 
12  '/3  90?ag  eingebampft,  wrldjer  12  (Brab  fcaume  an* 
geigen  wirb. 

3ura  erften  ?lb(teben  ber  Orfeille  wenbet  man  25  «Wag  «Baffer, 
jum  ^weiten  20  Wag,  «um  britren  l6*/3  »"b  $um  vierten  13V3  9Wag 
an.  Sttad)  jebem  Kbfieben  giegt  man  bie  Orfeille  in  einen  Äorb,  ber  mit 
weigern  Äattune  auagefuttert  ijl,  fHtrirt  bie  burchgelaufene  gluffigfeit 
nod>  einmal,  bevor  jum  (Sinbampfen  gefefcritfen  wirb.  2>er  SRucfjtanb 
nacf>  ber  vierten  Operation  fann  nod)  einmal  mit  SSBajfer  audgefo^t 
unb  bie  burdjftltrirte  gluffigfeit  «um  Mfoc&en  friföer  Orfeille  ver- 
wenbet  werben ,  wenn  berfelben  ba6  gehörige  <8err)ältnig  tyottafäe 
$ugefe{$t  wirb. 

3n  ber  ®eiben  farberei  nimmt  bie  Orfeille  eine  nidjt  unbe« 
beutenbe  SRolle  ein,  jeboefc  weniger  für  fief)  allein,  ale  in  93erbinbung 
mit  anbem  Pigmenten,  eie  erteilt  ber  weigen  unvorbereiteten  £eibe 
eine  lebhafte  Cilafarbe,  bie  aber  an  ber  Cuft  unb  bem  Eichte  fe$r  un* 
beflänbig  ijt.  (Stwaö  bauert)after  lagt  ficf>  biefe  garbe  barjlellen,  wenn 
bie  @eibe  juvor  mit  einer  jinn^altigen  Söajiö  imprägnirt  wirb.  20?an 
fann  bie  Orfeille  in  ber  ^eibeufarberei  al$  eigentliche*  Jpilfd-  unb  (5r* 
fafcmittel  für  anbere  Pigmente  betrachten,  ©eibe,  welche  ftc^  in  ber 
3nbigofupe  bureftauö  n\d)t  gut  bunfelblau  färben  lagt,  erhalt  juvor 
einen  Orfeillegrunb ,  burch  welken  fie  in  ber  3nbigofüpe  bie  fefconfte 
ounfelblaue  garbe  annimmt.  3Kan  wenbet  jte  au*  an,  um  ber  ©eibe, 
welche  man  in  ber  warmen  Äüpe  violett  ober  violettblau  färben  will, 
Oerfelben  juerft  einen  ©runb  mit  Orfeille  ut  geben.  211«  ©ubflitui' 
rungd*  unb  «D?obif?cationdmittel  wirb  bie  Orfeille  $ur  (Srjielung  vieler 
frönen  garbenabtfufungen  in  OefeUftaft  bafür  fi<ft  eignenber  Pig- 
mente häufig  beim  garben  ber  @<ibe  verwenbet. 

»eim  gärben  nimmt  man  bie  ®eioe  öfter«  in  einem  Orfeittebabe 
burch,  unb  jwar  entweber  e£e  man  jie  in  anbere  gdrbebdbet  bringt 
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ober,  nadjbem  fte  fc&on  in  anbern  i&äbern  garben  erhalten  ^ot,  umbtefe 
&u  oeränbern  unb  benfelben  me &r  ©fanj  $u  geben.  3n  oHen  S^en 
muß  bic  Seibe  juoor  oon  ber  in^ärirenben  Seife  fletd  rein  auagewa« 
fdjen  fein,  beoor  fte  türmte  ober  fdngere  3dt  in  einem  ffar  abgezoge- 
nen Drfeillebabe  be^anbelt  wirb. 

3m  S ei  benbr tiefe,  wo  bie  garben  burd)  fodjenbe  SBajfer- 
bämpfe  entwicfelt  nnb  befefh'gt  werben,  fann  man  ftcfc  berfefben  Drutf» 
färben,  wie  im  Schafwollen--  ober  Seibendjalpbrucfe  bebienen. 

3n  ber  83 a n m w o U e n -*  unb  Ceinenfdrberei  ftnbet  bie 
OrfeiUe  feine  SÖcrwenbung. 

B.  ^erfio,  and)  Cudbear  genannt,  ijt  ein  $ubereiteted  Jarfr' 
materiaf,  welche*  feiner  Sttatur  naef)  mit  ber  OrfeiUe  «bereim 
ftimmt,  unb  oor$ugfid)  aud  ber  gledjte  Liehen  tartareos 
bereitet  wirb.  £)iefe  gleite  ifl  ein  Sdjafenmood,  wdcr)jtaufÄalf» 
fleinfelfen  in  Schweben ,  Norwegen ,  3^fanb ,  ber  3nfe(  2ilanb, 
Scfcottlanb,  (Snglanb  tc.  Sie  wirb  in  neuerer  3"t  für  bie 
buetion  biefeö  garbmateriald  in  ben  beutfcr)en  ^erftofabrifen  aud) 
aud  ben  canariferjen  3nfeln  unb  oorjug(id)  aud  Pirna  in  ©üb« 
amerifa  bejogen.  3n  Norwegen  fceifjt  bie  gledjte  Hvidblik, 
Hvidkork.  £)ie  Liehen  tartareus  mu0  wenigfrend  fünf  Sajre 
lang  warfen/  wenn  fte  viel  garbffoff  geben  foll.  SO? an  fammelt 
fte  am  beflen  nacr>  einem  Stegen ,  unb  ed  fann  eine  $>erfon  tag' 
licr)  20—30  9>funb  ernten.  Sflad)  bem  (Sinfammeln  wirb  fte  ar- 
wafä)en,  fobann  gfeid)  bunn  ausgebreitet  unb  im  Schatten  a,<« 
troefnet.    9)?an  barf  fte  im  feuchten  ober  naffen  3uftanbe  nidjl 
auf  großen  Jpaufen  liegen  (ajfen,  weil  fte  fonfl  leidet  oerbirkt. 
Durcr)  bad  SGBafcfjen  unb  $rocfnen  oerliert  bie  gfedjte  bie  Sp&lfu 
i£red  ©ewicr)ted. 
Kuger  Liehen  tartareus  geben  aud)  noer)  folgenbe  gleiten,  wenn 
fte  mit  Ammonium  befcanbelt  werben,  geringere  Sorten  einer  garb^ 
fubftanj,  bie  ftd)  bem  9>erfto  ober  Cudbear  in  ber  SBefen^eit  anrei^n 
taffen :  Liehen  argentatus,  L.  calcancus,  L.  caparatus,  L.  cocci- 
ferus,  L.  croceus,  L.  deustus ,  L.  sarinacius,  L.  impressus,  L. 
jubatus,  L.  lacteus ,  L.  emphaloides,  L.  pellitus,  L.  prunästri, 
L.  saxatalis  unb  L.  roccella. 

2>ad  93oIf  in  S8?epgot£fanb  bereitete  fdwn  Idngfl  eine  damoifa' 
färbe  aud  Liehen  tartareus ,  weldje  burd)  ganj  Schweben  unter  bem 
Manien  By  tteletoberBorasfary  befannt  ifl.  2fuc$  in  3^ 
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<3d>ott(anb  unb  SBale*  wirb  bie  gleite  fett  ben  dlteften  3eiten  mit 
Urin  be£anbelt  jutn  Stoffarben  in  ben  J?au6$altungen  gebraust. 

3n  ©rofjbrittanien  wirb  ein  purpurn  ober  oiolettfarbigea  ^uloer 
unter  bem  tarnen  Cudbear  baraud  bereitet,  tiefer  9?ame  rü£rt 
oo n  Dr.  (Eu t bbert  ©or bon  in  ©laägow  tyt,  welcher  für  biefed 
$>rd»arat  ein  patent  er^elt,  unb  ben  Sflamen  wdhlte,  um  bie  Sache 
mit  feinem  erjten  Manien,  welcher  ber  ganrilienname  feiner  Butter 
war,  ju  bezeichnen.  ©  o  r  b  o  n  brachte  biefed  garbmaterial  im  3a$re 
1770  juerjt  in  ben  Jpanbel.  3m  3^*  1777  errichtete  SRacintofh 
£u  Ceit£  in  (Schottlanb  eine  (Subbearfabrif,  unb  erwarb  ftch  burcr)  bie 
gabrifation  ein  Vermögen  oon  60,000  $>funb  Sterling.  ®pdter  ent» 
ftanb  noch  eine  gabriP  ju  Cioerpool  unb  mehrere  in  ber  ©egenb  oon 
Conbon.  3"  Seutfchlanb  £aben  gegen  oad  3«^  1800  0 1 rei b er, 
(Sichel  unb  <Eom».  $u  (Eifenach  eine  ähnliche  gabrif  errietet,  unb 
ihrem  $robuPte  ben  tarnen  ^Perfio  gegeben,  welches  von  (Eubbetir 
ntc^t  wefeutlich  oerfchieben  i|7,  errietet,  ©egenwdrtig  florirt  bie  $er< 
fio*  ober  (EubbearfabriP  oon  ©  uftao  Dietel  in  (Eifenach,  welche  bie« 
fed  garbmaterial  in  ausgezeichneter  Dualität  liefert,  unb  (ich  friefur  ber 
gleite  oon  ben  canarifdjjen  3"ftfn  unb  5ima  UUtnt 

Um  ba$  ^erfio  ober  (Eubbear  $u  bereiten ,  wirb  bie  gleite  ge* 
mahlen,  geftebt  unb  bann  in  oerfchlojfenen  ©efdfien  mit  beflillirtem 
SBaffer  unb  (iquibem  2lmmonium  in  ©ä$rung  gebracht.  0ie  wirb  in 
fernen  trogen  ober  gdffern,  bie  mit  2>ecfel  oerfe^en  flnb,  einge- 
weiht unb  eingerührt.  93on  ber  Feinheit  ber  ammoniumhaltigen  glüf* 
figfeit  ^angt  bie  Schönheit  biefer  garbe  ab,  bajer  man  auch  ben 
Urin  in  ben  uor$üglichf)en  (EubbearfabriPen  in  ber  gofge  weggelaffen 
unb  ftch  jejjt  auöfchliefjlich  beö  reinen  liquiben  ?Jmmonium0  bebient. 

©an  er  oft  fdjldgt  ein  Verfahren  cor,  woburch  uiele  Arbeit 
unb  »iel  Ammonium  erfoart  werben  foß,  wenn  man  flatt  fejljlehen-- 
ber  Sroge  ober  holjerner  Ädflen  bie  Arbeit  in  gefchloffenen  gdjfern 
oerrichtet.  2>ie  in  einer  eigenö  baju  eingerichteten  Sftühle  oerfleinerte 
gleite  wirb  mit  bem  Ammonium  burch  bad  ©puntloch  in  bie  gdf* 
fer  gebracht,  bie  ®punte  gefchlojfen,  unb  bie  gdjfer  uon  3<it  ju 
3eit  jtarP  auf  bem  »oben  hin  unb  wieber  gerollt,  um  baburch  ba« 
Umrühren  $u  erfefcen;  ba  Pein  Offnen  beim  Umrühren  (lattftnbet,  fo 
Pann  auch  Pein  Ammonium  entweichen,  woburch  ber  ^rojefl  weniger 
foftfptelig  wirb.  2>er  Sufafc  oon^laun,  ben  Cecocq  oorfchldgt,  ifl 
Durchaus  unnüfc  unb  ber  3rfenif  bei  Bereitung  berCSubbear  fogae  fchdblich. 
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®taft  reine«  Ammonium«  wentet  man  hin  unt  wieber  au<b  eine 
glujfigfeit  an,  tie  man  erhält/  intern  man  1  $funt  gelösten  Äalf 
mit  2  9>funt  q>oüaföe  unt  8  9>funt  SGBajjer  fo^en  laft,  tie  f(are 
Sange  mit  1  9>funt  £almiaf  werfest,  gut  umfcbuttelt  unt  14  Sage 
bi$  jum  ©ebraud)  in  gut  oerfd}Iojfenen  (Gefäßen  aufbewahrt.  1  ^)funt 
baoon  mit  2  g>funt  Sffiaffer  verblümt/  reicht  für  1  qpfunt  gemahlene 
gledjte  hm.  Die  »urpurrotjje  oter  violette  garbe  bed  (Subbear  ifl  tad 
unmittelbare  SRefultat  einer  Söerbinbung  jwifdjen  bem  harzigen  garb* 
fcojf  ter  9>flan$e  unt  tem  Ammonium,  womit  e£  ^bereitet  warben  ifl. 
Sine  (Earmoifin färbe  fann  burd)  35eimifdmng  einer  jeben  ®dure  h*e-- 
vorgebradjt  werben.  Qtatt  reined  Ammonium  wenbet  man  £in  unt  wie* 
ter  aud)  ten  Uringeifl  $ur  Bereitung  bed  (Eubbear  an. 

DaS  $>erfto  ober  (Eubbear  hat  einen  eigenen  nid)t  unangenehmen 
©erii(t?,  nimmt  ba6  SBaffer  fcfcwer  an,  lö#  fid)  aber  burd)  Äodjen 
$um  $hel*  auf  /  wlt^  burd)  Mauren  röthüd)  unb  burd)  2(lfalien  oiofett 
unb  blau.  Der  garbjloff  bed  g>erfio  ober  (Eubbear  ift  ibentifd)  mit  tera 
ter  Orfeille  oter  bed  Drein. 

2Iuwenbung  bed  $erfio  ober  Gubbear  in  ter 

g  ä  r  b  e  f  u  n  fl. 

3n  ber  ®  d)  a  f  w  o  1 1  e  n  f  d  r  b  e  r  e  \f  wo  bad  ^erfio  ober  (£ubbe*r 
am  hdufigjlen  angewenbet  wirb/  fmbet  e$  für  fid)  allein  wenig  ?(nwen* 
bung  /  weit  bie  babur$  erzeugten  garben  überaud  flüchtig  erfcfyeinen. 
@e^r  h<üiflö  gebraucht  man  ee  aber  afd  ©runb  bei  ®d>aftvou*entii- 
cbern/  bie  mit  Snbigo  ober  (Sod)enille  gefärbt  werben,  um  ben  garben 
mefjr  936üe  unt  @d)önheit  $u  geben ,  aud)  wirt  tatard)  Sntigo  unt 
(£oaVnille  erfvarr.  Die  Cioervooler  ßubbearfabrif  bemerft  in  einer  Ün- 
jeige,  baß  burd)  beffen  ttnwenbung  ald  ©runtfage  V3  3ntigo  erfpart 
werten  fönne.  1/1  $funt  (Eubbear  färbt  l  9>ftmb$ud)  giitfpomvaboiir, 
bei  langer  2ÖolIe  nimmt  man  '/4  «Pfunt,  bei  furjer  V,  $funt  mehr. 

2t(d  ©runt  bei  ®cbafwou"entud>/  welche«  turd)  &rapv  gefärbt 
Wirt,  tient  baö  gubbear,  tie  garbe,  weld)e  burd)  ten  Äravv  in'S 
©elbe  fallt/  mehr  in  SHofenroth  timutdnbern.  Marmor  wirt  burd> 
Gutbear  bauerhaft  gefärbt,  eine  93eoba<btung,  tie  Dufap  juerjl 
machte. 

Witt  Ktaun  unt  SBemfiein  angefotten  nimmt  tie  @<$afivou*e 
mit  tem  (Eubbear  eine  rötere  garbe  ata  ohne  itbfut  an.  «Bein  ein 
allein  mad)t  tie  garbe  fatter  unt  etwaö  dauerhafter.  9  o"  r  n  e  r  erlieft 
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mit  Wattn  jiegelrot^,  mit  <&t>p*  pur^urfarbt^ ,  mit  <£ifen»itrtof  tot$> 
braun/  mit  äupferoitriol  r6t$(icrjbraun,  mit3innfal$  rot$,  mit  Ouecf- 
filberaufföfung  firfcrjbraun ,  mit  3infauf(6fung  carmoifin,  unb  mit 
Äalfwajfer  b(dultcfcror$,  allein  oüe  biefe  Sarben  £aben  beti  gc^Ifr, 
baj  fie  nicfjt  fet)r  baurr$aft  (inb.  SB  eftring  erlieft  au«  ber  gleite, 
auf  SSBoUe  o&ne  ®ei$e  eine  lebhafte  gro&farbe,  anf  ©eibe  röt$lid>» 
grau,  burd)  ©fielen  mit  Ammonium  violett. 

3n  ber  ®cfjafwo([ent>r  lieferet  für  ben  Qrucf  ber  feinen 
SBotlenmouffeline  unb  ber  feibenen  (E^aln  au6  ©cfjafwolle  unb  Ceibe 
be|te$enb ,  wirb  ba6  9>erfto  für  firfdjbraune  unb  bunfelrot^e  ©ampf* 
färben  oerwenber.  3u  biefem  »efruf  »erben : 

l3/4$funb  *>ed  bejten  $erfto  mit 

r/a«0?af  SÖaffer  unb 

1  '/i  Witt  SGBeingeijt  naefc  unb  na  er)  jum  btrfen  SÖrei  ange* 
rü^rt  unb  jugebeef  t  24  0tunben  fang  flehen  geladen, 
üftit  3ufa|  t>on  8  S0?afj  fffiaffer  tvirb  ber  $er|tobrei  in 
einer  SReibefcfcale  mit  eifernen  äugeln  jum  feinften 
@aft  abgerieben,  bann  in  einen  Äeffel  gebraut,  9i)D?aß 
reined  SBafler  jugegeben,  unb  burd)  oorjictytiged  ©ie« 
ben,  weit  bieSWaffe  fetcf>t  ftetgt/  bi$  auf  6$0?aß  Ütqut« 
bum  eingebampft.  Jttacr)  wolligem  <5r  falten  wirb  bie 
<J>erfiobrtir)e  mit  24  Cotc)  0tarfe  unb  6  Cot$  Cremor 
taruri  oerfodjt,  oom  Seuer  genommen, 
12    Cotb  Blaun  $injugebracr)t,  fall  gerührt,  bann 
1    <pfunb  jttoor  mit  ejftgfaurem  Patron  neutralifirte 
fal$faure  3innauf(6fung  eingerührt. 
3e  dlrer  biefe  Qrucffarbe  wirb,  um  fo  leidster  (aßt  f!e  fid)  arbet« 
ten,  unb  ba  fie  bem  93erberben  nie^t  unterworfen  ijt,  pflegt  man  fie 
immer  im  Söoraud  anzufertigen. 

3n  ber  @  ei  ben  f  dr  ber  ei  wirb  bad  >perfto  $in  unb  wieber 
gleict)  berOrfeitte  angewenbet.  10  biö  12©ewid>tc3t£eile  färben  16  ©e* 
wtc^t6t$ei(e  @eibe  audnet)menb  rot£. 

3»  ber  ftt  a  u  m  w  o  1 1  e  n-  unb  £  e  i  n  e  n  f  d  r  b  e  r  e  i  finbet  eä  eben 
fo  wenig  wie  bie  Drfeüle  irgenb  eine  <öerweubung. 
C)  2>er  blaue  Sournefol,  aud welkem  bie^ottdnber  ben  Caf- 
mtte  in  Äucfcen  barfleOeu,  wirb  im  fublic&en  granfrci<$  ju 
©ranbgalargue  aud  bem  Croton  ünetorium,  ben  bie  grangofen 
and)  3Raure(le  nennen ,  burefc  dinwirfung  oon  Ämmonifalbdm* 
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pfen  gewonnen.  Die  leinenen  Stoppen  werben  mit  bem  frifd)  «ad« 
gepreßten  grünen  0afte  oon  Croron  tinctorium  getrdnft  unb 
burd)brungen ,  abgetrocfnet,  unb  bem  Dunfi  bei  mit  #£falf  ge* 
mengten  Urind  audgefe$t,  woburcf)  fte  blau  werben. 
3Die  Sournefolbereitung  iß  ein  ©efcfcdft,  welches  oon  ben  S&eibern 
in  j©ranbgatargue  »errietet  wirb.  £>iefe  bfaugefdrbten  Cappen  werben 
nact)  JpoHanb  oerfattft,  unb  borten  auf  SWü^fen  mit  §oba  gemäßen, 
ju  £uct)en  geformt,  aud  wetzen  man  $>ridmen  mad)t,  bie  gerrocfnet 
unb  unter  bem  Sftamen  Cafmud  in  Äuefyen  in  ben  QanM  gebracht 
werben. 

3n  folgern  3«ff«nb<  if!  bad  Cafmud  feidjt  jerreiblict)  unb  gibt 
mit  SßBaffer  einen  oiolettblauen  Aufguß.  Um  biefen  Aufguß  ju  bereiten, 
läßt  man  10  bid  12  Steile  beftillirted  SBaffer  mit  einem  $&eif  jerriebe* 
nen  Pafmud  einen  ?(ugenb(icf  focfteii ,  filtrirt  nac&  bem  HbttyUn ,  unb 
$ebt  bie  glüffigfeit  in  wo£l  oerfctylofifenen  ©efdßen  ald  Cafmud' 
tinftur  auf.  2>ie  Ünftur  laßt  jtcfy  aud)  bereiten,  wenn  man  ben 
£afmud  in  ein  tteined  ©lieferen  oon  feiner  Ceinwanb  binbet,  unb  baö* 
felbe  fo  lange  in  beftillirtem  Saffer  fangen  läßt,  bid  ed  baoon  bin-- 
(dngfid)  gefärbt  ift.  Jdrbt  man  mit  bem  3nfufum  gut  geleimted  Rapier 
auf  einer  Seite  mittelft  eined  Einfeld  unb  troefnet  im  «glatten  ab,  fo 
er$d(t  man  Cafmudpapier,  wefcfced  ald  Sfeagenö  $ur  (Sncbecfung 
ber  0duren  gebraucht  wirb. 

Cafmud  wirb  auc$  burety  bie  mit  Äali  blau  gemalte  Orfeide  aud 
ber  Caftnudfcf)iU>fIed)te  erraffen,  welcfced  |id)  von  bem  ?afmud*(Erotou 
baburefc  wefentlicf)  unterfdjeibet,  baß  lefctereS  aud  Croton  tinctorium 
bereitet  ift.  £ie  ind  93tof^ete  freebenbe  Maue  ftatbe  bed  Üafmud  fcfcetnt 
Don  einer  93erbinbung  eined  rotten  garbfloffd  mit  einem  2UfaIt,  Statt, 
Patron  ober  Äalf  £er$urii£ren.  JBringt  man  bad  Cofmud  mit  einer 
@dure  in  fcenifcrung,  fo  bemächtigt  fic^  biefe  bed  Mfalid  unb  macfct 
bie  garbe  frei.  ®e$t  man  bagegen  bem  burd)  ©duren  gerotteten  Caf- 
mud  ein  Blfali  ju,  fo  erföeint  bie  blaue  Jarbe  wieber. 

35on  ber  Anehusa  tinetoria  unb  batnit  bargufieUettbftt 

DioUtUn  ftatbt. 

$ie  Anchusa  tinetoria,  fdrbenbe  Oc$fen$urtge, 
rot^e  Od^fenjunge,  falfcfce  ©  d)  m  i  n  t  wu  r  $  ef,  undc^te 
Aleanna,  oon  ben  granjofen  O r c a n e 1 1 e  aud)  Orcanettwur» 
jel,  unb  in  ben 2pot$efen  Aleanna  spuria  genannt,  barf  ritebt 
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mit  ber  deuten  orten talifdjen  Aleanna  ©erwe^felt  werben ,  ba  festere 
oue  ben  zubereiteten  SÖldttern  ber  Lawsonia  inermis  L.  befielt. 

£ie  fdrbenbe  ober  rot$e  Od)fen$unge  wdcfyft  in  Spanien,  granf- 
reidj,  Seutfctylanb  unb  vorzüglich  in  Ungarn  wilb,  wo  fte  einen  be* 
fceutenben  J?anbel$artifel  auflmacfct,  fo  baß  eine  große  SRenge  baoon 
ndcf)  £>eutfct)fanb  unb  anberen  europdifdjen  Cänbern  auagefityrt  wirb. 
®iet)at  eine  perennirenbe  ffngerbicfeSBur$el  oon  bunfeloioletter  ®<$al*/ 
braunrote  JÖlumen,  bie  na$  bem  aufblühen  blau  werbeu,  unb 
fltimpfe  Glättet,  welche  festere  fowo^l  alö  ber  Stengel  btcf>t  mit  wet* 
fem  gilj  begleitet  finb.  £>ie@tengel  liegen  ofterd  auf  bem  JÖobenunb 
finb  einfach.  £>ie  SBurjeln,  welche  in  ber  äußern  SKinbe  allein  ben 
garbftojf  entsaften  finb  lang,  biinn,  purpurfarben  ober  rätt)lidj,  ge- 
tüty  unb  fatf  gefdjmacflo*.  £)er  Äern  ift  weijj  unb  fraftlod,  fo  baß 
man  in  ber  gdrberei  nur  bie  äußere  9?infce  a\$  brauchbar  anerfen- 
nen  fann. 

Und)  bie SBBurjel  ber  »irginifdjen  D^fenjunge  (Anchusa 
virgioica) ,  welche  in  SHorbamerifa  unter  bem  9?amen  $  n  c  c  o  n  be* 
fannt  ifl ,  unb  womit  fi<f>  oormal$  bie  SBilben  51t  bemalen  pflegten, 
bfft^t  ein  ber  europäischen  Anchusa  tinetoria  analoge*  ^igment. 

%>et  eigentlich  r  0 1  $  e  Sarbftoff  ber  Anchusa  ijt  rein  £ar$iger 
Matur,  ba£er  er  ftcf>  aucf>  im  SBaffer  nur  burd)  Vermittlung  anberer 
fcejtanbt&etle,  in  SBSeingeift,  $t$erunb  ben  Ölen  hingegen  leicht  auf tö(h 

3  ojn  ^atbie  farbfloff&altige  SRinbe  ber  ^nc^ufawurjel  analnfirt, 
unb  in  100  feilen  berfelben  folgenbe  fceftanbt^eile  ermittelt: 
Sdrbenben  ®toff  bem  £arj  oerwanbt,  oielleic^t  mit  JJarj  oerbunben  5,50 

§aVeimt$eile  6,25 

«rtraftiotfoff  1,00 

»       auflödlicfcen  65,10 

»       mit  ^oljigen  $t)eifen  uerbunben  18,00 

®alje  unb  (Erben  5,00 

Cejjtere  befielen  aud  pflanjenfaurem  Äali  unb  Äalf ,  p$o$pt)or* 
fanrem  Aalf,  Äalf,  Sifen,  0al$  unb  fcfcwefelfaurem  Sali  unb  Äiefelerbe. 

£a$  Jarjige  9tot£  ber  Anchusa,  welche*  3<>M  im  auageföte* 
benen  concreten  3uftanbe  Psudo-alcanin  nennt,  bereitet  er  foU 
genbergeflalt :  Sie  juoor  mit  SBaffer  audgefodjte  S83ur$«lrinbe  wirb 
>oiebert)olt  burd)  2>igeflion  mit  SBeingeifl  ausgesogen  unb  abgebampft, 
wo  ber  garbftoff  ald  SRücfflanb  bleibt,  pelletier  $te£t  hingegen  bte 
SÖurjel  zweimal  mit  fo$enbem  abfoluten  Setngeij!  au£,  bampft  bte 
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glüffigfeit  ab,  lofl  ben  «Rücfjlanb  in  it&er  auf,  ber  eine  braungelbe 
bitterfaljige  «Materie  unaufgelöfl  laßt,  unb  bampft  wieber  ab,  ober 
wad  für  bie  Bereitung  nod)  $we(fförbernber  ifl,  mau  $ie£t  bie  S83ur$el 
fogfei'4  mit  #t£er  aud,  unb  bampft  bie  3nfuf!on  ab.  Der  gewonnene 
trocfene  Sdrbejroff  ifl  bunfelrot^,  ind  ©raune  nberge^enb,  oon  £ar$igem 
«rudj  unb  fpejiftfcfc  f^werer  ald  SQBafler;  er  unterfdjeibet  fiel)  na<b 
3  o  f)  n  baburc^  oon  ben  £ar$en ,  baß  er  bei  30  btd  80  ©rab  SHeaumur 
nitfct  fcbmel$en  foll,  wogegen  pelletier  gefunben  £at,  baß  er  ftd) 
in  berSBdrme  erweist  unb  fct)on  unter  60  ©rab  f^meljbar  wirb,  unb 
in  ber  2uft  bie  garbe  ficb  nidjt  oerdnberc. 

Den  reinen  garbtfoff  ber  ancfcufa,  bad  2lnc*>ufarot&,  9>feubo; 
tflcana-  aucb  ?lnd)ufafdure  genannt,  erhalt  man,  wenn  ber  gdrbfloff 
aud  ber  mit  SBaffer  audgejogenen  SGBurjd  in  wdflerigem  fo^lenfauren 
#ali  gelöjl,  unb  bad  Äali  mit  einer  @dure  gefdttigt  wirb,  woburd) 
er  ald  ein  bunfelrotjed  i?ar$  gefallt  wirb,  weldjed  nid)t  in  iEßaffer, 
wo£l  aber  in  SSBeingeijt  unb  nod)  leichter  in  Ät^er,  $erpentind(  unb 
fetten  Dien  lodlid)  ifl  Durd)  Idngered  Soeben  wirb  bad  £>?orr>  braun, 
bie  affafien  madjen  ed  blau  unb  föfeu  ed  im  Überfluß  angewendet  mit 
blauer  garbe  auf.  ©duren  (teilen  bie  rot£e  garbe  wieber  ber. 

Die  weingeiflige  2(n^ufa  3nfufton  ijl  bunfelcarmoifinrot£.  @alj- 
faured  3tnn  färbt  bad  Pigment  baraud  carminrot^,  effigfaured  $Mei, 
befonberd  ba  jifdjed,  fd}ön  blau,  Gifenfal$e  bunfeloiofrtt,  faljfaured 
Ouecfftlbcr  fleifcbfarbig,  fa^faurer  fcarot,  falpeterfaured  unb  falj- 
faured  Ouetffllber  u.  f.  w.  bewirfen  gar  Peine  flkrdnberung;  bie  übri- 
gen ferneren  iO?eta(Ifa^e,  fc  wie  ber  2llaun,  fallen  bie  weingeiflige 
äuflöfung  bloß  burcf)  i^ren  SSBaflerge^alt,  unb  ber  Sttieberfcblag  tfl  bd- 
£er  bann  gdujficb  wieber  in  Sßeingeifl  lodlid).  Der  weingeiflige  flnd* 
jug  wirb  burd)  bie  Sin  wirf  ung  bed  2i<fyt$  &erfegt,  unb  bie  (Sarmoijln* 
färbe  dnbert  jicb  na$  unb  nad>  in  eine  gelbe  um.  (Singebunflet  bilbet 
fl<b  eine  inbigofarbige  9)?ajfe,  welche  ftd)  in  ©eingeifl  nur  mit  trüber 
carminrotjer  garbe  auflofl,  ba&er  burcfy  ben  ^rojeß  ber  Söerbunjlung 
oerdnbert  (orobirt)  worben  tfl.  (Sin  £ufa£  von  SBajfer  madjt  bie  garbe 
grünlicf)bl(3ii ;  burd)3ufa£  oon  ejjigfaureui  (Jifen  prd&ipitiren  ficb  einige 
fdjwarje  glocfen ,  bie  aber  weber  von  ©alludfdure  nod)  oon  ©erbjloff 
$errü$ren.  (gjfigfaured  »lei  bewirft  eine  violette  gdrbung.  Diefe  93er* 
onberung  erleibet  nad)  pelletier  ber  in  At$er  gelöjte  garbfloff  beim 
Äod)en  im  SBaffer,  unb  felbjl  ber  in  üftajfe  bem  Gaffer  bargebotene 
garbfloff,  nur  bap  ^ter  (lunbenlanged  Kochen  erforberlt^  ijl.  Die 
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alfalifdje  Huflöfung  wirb  nur  in  bemgalle  burd)SBaffer  gefällt/  wenn 
fle  burct)  ®dttigung  bet  abfoluten  ?llfor)ol$ ,  mit  garbftoff  erhalten 
wnrbe,  wo  fie  ein  wenig  Pigment  mit  rofenrottjer  garbe  aufgelöji 
behält,  bagegen  eine  fcfjwacrjeSinftitr  burct)  SGÖajTer  nict)t  getrübt  wirb. 

Wfalien,  fo  wie  Äalf-,  ©trontian--  unb  SBarotwäffer  färben  bie 
weingeijtige  tfuflöfung  t)immel-  ober  lafurblau,  wirfen  aber  auf  ben 
burd)  flbbampfung  berfelben  erhaltenen  (wdnberten)  garbftoff  nur 
fcrjwadj,  inbem  fie  r)öct)irent  eine  fömu^ige  garbe  bamit  annehmen. 
2>ie  weingeiftigefluflöfung  färbt  Serpeniinöl  bfau,  wät)renb  bie  SBurjel 
bemfelben  eine  carmoifinrotr)e  garbe  erteilt.  Mauren  ert)ör)en  bie  garbe. 

3Benn  bie  weingeijrige  ttuflofung  mit  SÖajfer  gefodjt  wirb,  fo 
färbt  fie  fict)  balb  blau  ind  ©runlidje  unb  liefert  beim  Hbbampfen  eine 
btinfelblaue  ober  fctjwarje  9J? a ffe ,  wefa)e  alt  oeränberter  (orobirter) 
garbjroff  $u  betrauten  ijl.  £>iefer  ijr  Ieictjter  im  Sßßajfer,  weniger  in 
SBfiugeijt  unb  nur  fet)r  wenig  in  ?ttfalien  lötlid),  weniger  fctjmetjbar, 
wirb  burct)  (££for  rott),  burct)  ?tlfalien  blau,  burct)  SBafler  gruu* 
r  i  er)  b  f  a  tt,  o£ne  einen  9?ieberfct)lag  $u  bilben,  oert)d(t  fict)jeboct)  gegen 
Ü)ietallfal$e  wie  bat  uerdnberre  Pigment.  Ot)ne  ju  fodjen  wirb  ber  in 
SÖfingeift  aufgelöfie  garbftoff  burct)  bat  SBöffer  ni$t  gefällt. 

$  1 t)  e  r  löft  ben  garbftoff  ber  Surjet  noct)  leichter  alt  ?Ufor)ol  auf. 
Terpentinöl  löft  ben  garbftoff  aut  berfelben  mit  ferner  carmoifln' 
rotier  garbe  auf.  gette  Die  löfen  benfelben  mit  rotier  garbe  auf. 

SEBäfferiget  Äali,  Patron  unb  Ammonium  löfen  ben  garbftoff 
mit  blauer  garbe  auf,  bilben  jeboct)  auet)  eine  unauflösliche  93erbin- 
buug,  wenu  fte  in  gtt  geringer  Spenge  angewanbt  werben.  Hut  bem 
mit  alfalifct)em  SBaffer  bereiteten  flndjufa  ?Ibfub  fällt  Hlaun  einen  pur* 
pnrfarbigen  2acf,  ber  $um  Walen  gebraucht  werben  fann. 

SGBenu  (Et)Iorgat  burct)  bie  alfot)olifct)e  Höfling  bet  ^igmeutt  ge- 
leitet wirb,  fooerwanbelt  ftet)  bat  Wotfy  in@ct)mu{jiggelb  unter  gällung 
einer  in  2llfo£ot  mit  gelber  garbe  totliefen  ®ubftan$.  Sttac^  3or>n 
Pellt  £r)lor  bie  rott)e  garbe  ber  burd)  ttbbampfen  gebläuten  weingeijti* 
gen  Üöfung  wieber  t)er,  unb  bifbet  nad)  längerer  3eit  einen  wolfigen 
Pockenartigen  9?ieberfct)lag.  2)ie  Blumen  ber  Tlitcfjufa  geben  mit 
Waun  @aftgrüu. 

tfnwenbung  ber  flndjufa  in  ber  gdrbefuuft. 

£>at  Pigment  ber  ®cf;a(e  ber  2lncr)ufawur^e(  würbe  fefcon  »oh 
t>en  Gilten  $um  gärben  ber  Schafwolle  uerwenbet,  wie  unt  $  (in  tut 
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im  22.95u$e  SO.Äapitel  jeigt.  ipauflma  nn  legte  in  bem  60.33anbe 
ber  Annales  de  chimie  ein  93erfa$ren  nieber,  ber  <3eibe  unb  SBaura- 
wolle,  welche  $uoor  mit  Waunfcafiö  imprognirt  worben,  »ermirteljl 
weingeiftiger  ttncfyufa  Snfufion  $>urpuroeilchen  färbe  $u  ert&eilen.  ©er 
garbftoff  ber  ?tnd)ufa  bient  aud?  &um  gärben  ber  Die,  ber  Sflunbpo 
mabe,  ber  halben,  bed  Ädfed  u.  f.  w. 

£a$  burclj  SBeingeijt  ejrtrafrirte  Pigment  ber  2lnc&ufa  erteilt 
ber  mit  $$onerbeba|t$  vorbereiteren  gafer  ber^eibe,  ber  Baumwolle 
unb  bed  Seinen  oeilc$enoiolette  garbenabftufungeu,  bie  ficfc  burd)  einen 
bewunberungöwürbigen  ©lanj  au0$eicr)nen ,  nnb  je  tiefer  im  Sarben- 
ton um  fo  bauer$after  gegen  bie  (Sin wirf ung  ber  Cuft  unb  beS  Cicfytefl 
ficf>  erweifen,  aud)  bi$  &u  einem  gewijfen  ©r<^e  ben  (T^loralfalien  unb 
anbern  d^emifc^en  2lgentien  wiberfle&en.  ©cfcöned  ^purpurvioleft  wirb 
erhalten,  wenn  2lnd?ufa  violett  gefärbte  SBaare  in  einer  fcr)wacfyeii 
Snbigofupe  leiä)t  geblaut  wirb. 

2Baö  bdd  garben  ber  feibenen ,  baumwollen-  unb  Seinengarnt 
mit  2dicfyufa  anbelangt/  £abe  ich  mich  im  gru£ja£r  1830  mit  ben 
JJdufern  SD?  a  r  f  cfj  a  1 1  unb  (£  o  m  p.  unb  @  t  i  v  e  d  ?l  t  f  i  n  f  o  n  unb 
(Eomp.  $u?eeb£  in  (Snglanb  in  Delation  gefefct  unb  &öd)jl  fd)mcichel 
&afte  treiben,  bie  2lnerfennung  meiner  £ar(lellung6art  betreffend 
erhalten. 

Öffentlich  £abe  id)  über  ben  mißlichen  ©ebraud)  ber  2tncr)ufa  in 
ber  garbefunft  im  3a$re  1834/  in  Den  bö^mifchen  90?itt£eilungen  für 
(bewerbe  unb  Jpanbel  eine  ?tb&anblung  niebergelegt,  in  golge  baoon 
mir  balb  barouf  bie  greube  &u  $$eil  würbe,  baf*  burch  beren  *pMi* 
$ität  ein  intelligenter  gdrber  in  ©djweben  ben  ÖJegenjtanb  ergriffen, 
unb  eine  garberei  für  baumwollene  unb  leinene  ©arne  barauf  grünbete, 
bie  fpdter  einen  fo  bebeutenben  Jluffdjwung  nahm,  bafj  große  Ouan- 
titäten  Hnchufa  aud  Ungarn  bafür  belogen  würben,  wä^renb  im  beut» 
fdjen  93aterlanbe  ber  ©egenflanb  unbeachtet  blieb/  unb  fpurlo$  vor- 
über ging. 

2(nwenbung  in  ber  ^chflfwollenfdrberei. 

3n  biefem  3weige  ber  gärbefunft  wirb  bie  2lnä)ufa  nie  eine  be- 
achtenswerte Stolle  einnehmen,  weit  bie  garbe  fdjwierig,  gan$  gleich- 
förmig burch  alle  Steile  ber  gafer  unb  auf  ber  Oberfläche  berfelben 
barftufielien  ifl.  Steine  barin  angebellten  93erfucf)e  befielen  in  gotgen- 
bem:  (£in  $>funb  weifgebleichte$  fchofwollened  ®tricfgarn  würbe  mit 
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7  Oot£  Hlaun  unb  3  5of£  SBeinflein  in  einer  angemeffenen  Portion  SSBafler 
gelöft,  angefotten,  nach  bem  tfnfteben  unb  einigem  (Srfalten  bad©arn 
auSgebrucft  unb  gut  abgetrocfnet.  Die  eine  Raffte  Heß  ich  auemafchen, 
unb  wieber  gut  abtrocf'nen.  3ch  brachte  null  beibe  £albe  $funbe  in  bie 
weingeijtige^ßigmentauflöfung,  brucfte  fie  mehrere 90? ale  barin  au$,  um 
eine  gleichförmige  garbenaufnafrme  &u  bejwecfen,  unb  trocfnete  fie  ab. 
3n  biefem  3uftanbe  erfdjienen  beibe  in  einer  litt  Pachöfarbe,  bie 
fich  einer  matten  $iegelrothen  garbe  narrte.  Wach  bem  fluSwaflern 
unb  Durchnehmen  im  Reifen  SBajJerbabe  anberte  ftcf>  bie  ©chattirung 
in  Cilafarbe  um.  SBurbe  bie  Operation  be0  HnftebenS  unb  garbenö 
noch  *,n'  bid  zweimal  tvieber^olt,  fo  erhielt  icr)  patt  purpuroioletten 
Nuancen,  garbenabjhifungen ,  welche  me£r  inö  Äirfchb raune 
ubergingen. 

©ebfeichte  fchafwottene  (Partie  mit  ber  effigfauren  $£ouerbe  falt 
imprdgnirt/  getrocfnet,  nachge^enbä  gut  auögewafchen ,  wieber  jtarf 
abgetrocfnet  unb  mit  weingftjligem  tfnchufapigment  colortrt,  erfcheiuen 
nach  b*nt  flbtrocfnen  rothlichoiolett.  Durch  2lu8wafcr)en  in  ©aller  unb 
Durchnehmen  im  Reißen  Safierbabe  anberte  fid)  bie  garbe  »n  ^urpur* 
oiolett  um,  weichet?  um  fo  fatter  unb  bunffer  in  bem  £on  erreicht 
werben  fann,  alö  baö  $ei$en  unb  (Eoloriren  noch  ober  jweimal 
mieber$ott  wirb. 

2(u6  biefen  fl3erfucr)eii  ge£t  fiir  bie  ^chafwoUenfdrberei  £eroor: 

1.  Daß,  bie  mit  ber  effigfauren  $£onerbe  falt  gebeizten  fihafwolle-- 
neu  Stoffe  in  ber  weingeiftigen  7fnchufa^3»f"fion  eine  beflere 
oiolette  garbe  annehmen,  alö  bie  mit  Waun  unb  iSBeinjtein  an. 
gefotteuen. 

2.  Daß,  wenn  bie  Stoffe  eine  fdjone  bunfeloioletre  garbe  erhalten 
feilen,  ba$  Smprdgniren  unb  garben  jwei*  bie  breimal  wechfrf» 
weife  wieber£olt  werben  muß. 

3.  3n  ber  ^chafwollenfdrberei  £at  man  inäbefonbere  barauf  fleht 
&u  geben,  baß  bie  Stoffe  fowo^l  beim  ©runbiren  als  garben  fe£r 
forgfdltig  manipulirt  werben,  woburch  einzig  unb  allein  eine 
flecfenlofe  ganj  gleichförmige  garbe  erhielt  werben  fann. 

flnwenbung  in  ber  @eibenf drberei. 
3u  ber  Reiben*  unb  ©eibengarnfdrberei  nimmt  bie  flnehufa  eine 
vorteilhafte  Stelle  ein.  3<h  &ö&*  mit  *em  weingeiftigen  2lu6$uge  alle 
^c^attirungeu  oon  ber  £ell(teu  biö  in  bie  tieffte  93eilchen*  unb  purpur-- 


Digitized  by  Google 


violette  garbe  in  moglid^fl  größer  X)auer^aftigfftt  bargeftellt.  210« 
btefe  verfcfciebenen  abjlufungen  ieicfcnen  ficr;  burd)  i&ren  eigentümlichen 
prächtigen  garbenglani  aua.  X)ie  garbe  ijr  wohlfeil,  unb  bie  Bereitung 
weber  f*wierig  no*  umfldnblicb.  W  ©orbereitungemittel  für  bie 
@eibe  eignet  fi*  bie  ejfigfaure  Slfconerbe,  unb  für  abweidjenbe  garben* 
töne  ber  21laun  om  beften.  3ebunfler  man  biegarben  $u  &aben  wunföt/ 
um  fo  öfter  muß  baö  gegenfeitige  wecbfeliveife  ©runbiren  mit  ber 
Bafi*  unb  Soloriren  mit  ber  tfncbufa 3nfufion  vorgenommen  werben. 

3n  ber  Reiben  je  ug;  unt>  Reiben  fammet'Sr  ucfe  r  ei, 
wo  bie  äufbrueffarben  burcr;  foc&enbe  SGBafferbdmpfe  auf  mit  effigfaurer 
££onerbe  vorbereiteten  ©runb  gebrueft,  nad)&er  entwickelt  unb  befe- 
jrigt  werben,  loffen  jtcr>,  wenn  nad)  ber  Operation  beö  ^Dampfen* 
noa)  giguren  burd>  weiße  £>d)ufcpajte  angebracht,  unb  nactj&er  ber 
©runb  mitteljl  ber  2Ba^enbrucfmofd)ine  bur*  änd)i»(a-'3tif"fi<m  colo-- 
rirt  wirb,  audge$eid)net  fefcone  Srncffabrifate  barflellen.  Bei  vetlc^en* 
violettem  ©runbe  mit  bloß  weiß  figurirten  SDhijcern,  brueft  man  bie 
weiße  $a|le  auf  mit  effigfaurer  Sfronerbe  morbancirte  ©roffe,  unb 
colorirt  ein;  bi$  zweimal,  je  nacrjbem  bie  ©runbfarbe  geller  ober 
bunfler  fein  fotl,  mit  ber  alfofcolifrfjen  2tn*ufa*3nfufion  auf  ber 
2Öaljenbrucfmafcr;ine. 

Hnwenbung  in  ber  Baumwollen*  unb  Setnengarn; 

f  drberei. 

53on  befonberer  SGBicbtigfeit  ijr  bie  Tlnwenbung  beS  2lnchufa-9}ig' 
ment*  jum  gdrben  ber  Baumwollen*  unb  leinenen  ©efpinnfre,  wegen 
ber  ausgezeichnet  fronen  veiferjen*  unb  purpurvioletten  ©cbattirungen, 
bie  buref)  fein  anbm*  Pigment  eben  fo  gldnjenb  bargefieüt  werben 
fonnen.  ^infi*tli*bericbt^eit  rivalifirt  bie  bunfelpurpurviolette  garbe 
mit  bem  türFtfc^rctr)  gefärbten  ©arne,  weil  biefelbe  weber  burd)  2Clfa* 
lien  noch  ©duren  wefentlicr;  mobificirr,  bie  garbe  burtt)  bie  Sinwirfung 
ber  Cuft  unb  bed  Siebte*  in  bie  2>auer  nur  fcfcwach  alterirt,  unb  ba&er 
al$  eine  ber  bauerfcafteflen  betrautet  werben  fann. 

2>ie  Priorität  ber2lnwenbung  biefee  Pigmente  auf  Baumwollen--, 
Seinen'/  ©eiben*  unb  @cr)afwollengefpinn|re  glaube  icr)  in  tfnfprucfc 
nehmen  ju  burfen ,  weil  vor  mir  fein  ©arnfdrber  auf  ben  ©ebanfen 
gefommen,  ben  garbffoff  ber  2lncr>ufa  mit  &ort$eil  im  ©roßen  ju 
verwenben. 

«mein  »erfahren  Baumwoll*  unb  Seinengarne  in  verfebiebeneü 
garbenabjtufungen  barjufiellen ,  befielt  in  golgenbem :  £ie  weiß  ge- 
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bU itbun  ©arne  laffe  tcf^  in  ber  ejfigfauren$t)onerbe6©rablÖaumejrarf 
faftbeijen,  auf  ben  $Hingpfar)ffcf)fagen,  audwinben,  noch  einmal  betten/ 
wieber  aufflogen,  auäwinben,  breit  audeinanber  gefacht  auf  Stangen 
abtrocfen,  wdt)renb  bem  21btrocfnen  öftere  $ie&en,  unb  $weibiöbrei  Sage 
aufhangen,  bann  in  einem  warmen  3immer  fdjarf  auötrocfnen,  um 
atfe  geucfctigfeit  *u  entfernen.  £>ie  ©arne  werben  je&t  in  ber  weingei* 
fligen  Xnchufa'Snfufion  gefärbt,  recht  tüchtig  auegewunben ,  auöge« 
prefit,  ausgebreitet ,  auf  ©fangen  gebracht,  unb  bei  80  ©rab  SReau- 
mur  £uft£ei$ung$wdrme  getroefnet,  eine  halbe  ®tunbe  im  glujfe  ober 
»ache  eingingen,  $ulefct  burch  ein  heifM  SÖBajferbab  oon  75  ©rab«. 
genommen,  gewafcheu,  gewunben  unb  abgefroefnet.  3n  folgern  3u* 
jranbe  jeigen  fie  eine  fc^dne  aber  etwad  \)e\\e  oeilchenoiolette  garbe, 
meiere  in  ganj  tiefed  ^urpuroiofett  umgewanbelt  wirb,  wenn  bie 
Operation  mit  ber  rjfigfauren  ^onerbe  unb  bemflncfyufa^igmentnod) 
ein  ober  mehrere  9)?afe  auf  biefelbe  Seife  wieberholt  wirb. 

gür  ein  $fuub  ^Baumwollen«  ober  Seinengarnenwaaren  ift  für 
ein  $weimalige0  23ei$en  «ine  iWaß  effigfaure  $£onerbe,  unb  für  ein 
$weimaligee  (Solortren  eine  90?  aß  weingeitfige  Hnchufa '  Snfufion 
erforberlich. 

Sffigfaure  ^^onerbe  für  2lnd>ufa  oiolette  garben. 

Die  effigfaure  fyonetU  $ur  fcinbung  beö  ^igmentö  ber  flnehufa 
wirb  auf  nachtfehenbe  Seife  bereitet:  <5e  werben  20  <pfunb  eifenfreier 
2Ifaun  in  80  9>funb  Reißern  SOBaffer  aufgelegt,  ber  2luflöfung  nnter 
befldnbigem  Umrühren  20  2otfy  fohlenfduerlichee  Patron  (frnftalli|trte 
©oba)  nach  unb  nach  jugegeben,  unb  julejjt  15  ^Pfunb  JÖleijucfer 
eingerührt,  liefen  «Worbant  Idfjt  man  einige  ©tunben  unauögeff&t 
rühren,  unb  wenbet  bie  ^elle  obenffehenbe  glüjfigFeit  in  einigen  Sagen 
für  ben  ©ebrauch  an.  3d)  fann  hier  bie  Sfcemerfung  nicht  unberücf- 
ftc^tigt  (offen,  bafi  jeme^r  freie  unjerfe&te  fchwefelfaure  S^onerbe  ftd) 
in  ber  ejfigfauren  25a|te  befinbet,  bie  ?(nd)ufa;garbe  mehr  einen  Cila- 
ton,  unb  je  neutraler  bie  effigfaure  $£onerbe  ifi,  biefelbe  (ich  mehr 
in  purpuroioletfer  Hbftufung  jeigt.  SÖirb  bie  ejfigfaure  S^onerbe  in 
wfchiebenen  93er hdltniffen  mit  Safler  mehr  oerfchwdcht  jum  9J?orbanci* 
reu  berSaare  oerwenbet,  werben  wieberum  dbweichenbegarbentoneher* 
vorgebracht.  Sine  ju  concentrirte  ejfigfaure  S^onerbe,  ndmlich  jldrfer 
ale  bie  angegebene,  ifl  ber  (Erreichung  ferner  purpuroioletter  garben 
me£r  hinbertich  ale  forbernb. 

i.  80 
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gür  bie  fcinbung  be*  2lnchufa^igmentd  fann  au*  3tnnbaft6 
in  mannen  Sailen  vcrwenbet  werben.  Die  $u  fdrbenben  ®toffe  werben 
in  einer  mit  vielem  BBaffer  verbünnten  3tnnauflöfung,  welcher  ein 
93tert^eiC  be*  angewenbeten  3innfal$ed  ©cijwefelfäure  iu$tfät  wirb, 
imvrdgnirt,  bann  im  no*  feuchten  3utfanbe  in  einem  fd)wa#en  Äali- 
ober  -ttatronbabe  »affirt,  von  ba  gut  gewafdjen  unb  in  einem  leisten 
föwefelfauren  fcabe  burchgenommen,  wieber  rein  gewafdjen ,  aufge« 
fangen  unb  afcgetrocfnet.  Dur*  biefea  Verfahren  bilbet  ficf>  mit  ber 
gafer  verbunben  fcfjwefelfaure  3innbaftd,  welche  für  bie  03inbuna. 
bed  alfoholif*en  Hndjufa^igmentö  geeignet  ift.  2tuf  bie  fo  morban* 
cirten  ©ewebe  werben  für  iüuminirte  90?ujfe*au6arbeitung  bie  Damvf* 
färben  aufgebrucft,  bann  gebdmvft  unb  nacfe  bem  Dampfen  bie  Zu* 
*ufa*@runbfarbe  gegeben,  ober  au*  bie  tfvvlifationSfarben  al6  SKe- 
ferven  aufgebrucft,  ivona*  ber  2ln*ufagrunb  gereift,  uno  bieSBaare 
bem  ^Baffem  unb  Durchnehmen  im  heißen  SBafferbabe  unter$ogen  wirb. 

SGBeingeiftige  2i  n  *  uf  a*  3  »  f  uf  i  on. 

3n  80  $funb  SSBeingeitf  von  34-36  ©rab  werben  18  <PfunÖ 
jerfleinerte  ?lnd>ufa;2Bur$el  10—12  @tunben  lang  wohl  verf*lojfen 
flehen  gelaffen,  bamit  ftc£>  fein  £Beingeijt  verflüchtigen  fann.  9?a4 
Verlauf  biefer  Bett  wirb  ber  SBeingeifl  baö  $ar$ige  Pigment  auöge- 
jogen  haben.  9Wan  javft  nun  bie  gefärbte  3nfu(ton  ab,  bringt  ben 
SHücftfanb  mit  ben  SBurjeln  fogtei*  unter  eine  gute  ^leffe,  um  bad 
auegejogene  Pigment  von  ben  2Bur$eln  vollenbdju  trennen,  wofür  fid> 
für  bie  gdnjliche  ©ewinnung  bed  an  SBeingeift  gebunbenen  qpigment*, 
in  ofonomifdjer  Söejiehung  eine  hpbraulifdje  treffe  vorzüglich  eignet. 

(Sd  ift  ni*t  außer  2ld)t  *u  lajfen ,  baß  je  ftdrfer  ber  SSeingeifl 
ift ,  um  fo  brillanter  unb  gldnjenber  bie  violetten  Sarben  erf*einen, 
ba  hingegen  wdffertger  SBeingeift  feine  frönen  garben  liefert,  auch 
vermöge  bed  SSBaffergehaltd  bie  weißen  unb  gefärbten  SRefervagen  in 
ben  gemuflerten  Drucfjloffen  angegriffen  werben,  weil  bie  rodjferige 
2lnchufa*3»fufton  leicht  burchfchldgt. 

gür  einen  mehr  concentrirten  2(nchufa-2(u^tig  fann  bie  nod)  viel 
freien  Älfojol  enthaltenbe  ?(nchufa  3nfu(ion  noch  ein*  bi«  jweimal  anf 
friT*e?ln*ufa*$EBur$el  gegeben  werben,  um  baö^igment  au$ju$iehen, 
woburd)  fie  mit  garbfloff  gefattigter  erfcheint. 

Die  weingeijh'ge3nfu|ton  wirb  nach  ihrer  Bereitung  in  (ermerrtf4 
gefchlojfenen  ©efdf en  für  ben©ebrau*  aufbewahrt;  jeboch  ijl  e*  beffer, 
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biefelbefo  batb  afS  moglicr)  $u  »erarbeiten,  weif  bad  Pigment  in  Sein* 
getjl  aufgelojt  bie  (Sigenfdjaft  bejijjt,  burcr)  (Sinwirfung  bed  Oid)ted 
ftcf>  nacf)  unb  nacf)  in  ftufenweifer  ^rogreffion  ju  entfärben woburct) 
gufefenbd  bie  färbenbe  Äraft  oerminbert  wirb.  ?Iud  biefer  Urfacfoe  Iajfe 
tct)  bie  gefärbte  2uid)ufa*3nf«fi<m  aucr)  jebeömal  furj  oor  if  rer  93er-- 
wenbung  bereiten.  Die  garbe  berfelben  i|r  im  frifdjbereiteten  3uftanbe 
inrenp»  bunfelrotf ,  fajt  wie  bicfer  JBurgunber*  ober  SRou  jfiUon.SSBein. 

^arfieUungberbunfeloeifcbenöioletten  unb  p  u  r  p  u  r-- 
farbenen  3bjtufungen  auf  &a um  wollen*  unb  leine* 
nein  ©ewebe,  für  unigefärbte  ©runbe. 

Die  rein  gebleichten  baumwollen-  unb  leinenen  ©ewebe  werben 
uermitteljt  ber  ©runbirmafdjine  mit  ber  angegebenen  ejfigfauren  £f  on- 
erbe  zweimal  morbancirt,  unb  $war  bad  erjte  0D?aI  mit  geringer,  bae) 
andere  9ttal  hingegen  mit  frarfer  ©ewtcr)te>prejJion.  9?ad)  bem  ©run* 
biren  wirb  bie  SEBaare  forgfältig  aufgefangen,  abgetrocfnet  unb  nacr) 
93erfauf  oon  3—4  Sagen  eine  @tunbe  laug  in  laufenbed  SBaffer  ein-- 
ger)ängt,  oon  ba  inSSOBafcftrab  ober  unter  bie g>retfd)mafcr)ine  gebracht, 
gutgefpült,  gewunben,  unb  in  einem  warmen  3immer  ftarf  auäge« 
trocfnet,  bannt  feine  @pur  oon  geudjtigfeit  mefr  übrig  bleibt.  Die 
auf  fo(d)e  2lrt  morbancirte  SEBaare  wirö  jejjt  auf  ber  ©runbirmafcbiue 
bei  frarfer  ©ewid) tdprejfion  mit  ber  weingeijligen  2tncr)ufa*3nfufion 
imprägnirt,  jum  Bbtocfnen  aufgefangen  unb  in  einem  gefeilten  3im- 
mer  bei  30  ©rab  SHeaumur  Temperatur,  am  beflen  burd)  erwärmte 
Cuft  abgetrocfnet,  nacbgefenbe)  eine  falbe  ^tunbe  lang  in  fliegeuDeö 
SBaffcr  eingefangen  unb  fernad)  burd)  feigeö  SBaffer  bei  75  ©rab  9t. 
genommen,  woburcr)  bie  ine  SRötf tiefte  fcfciUernbe  garbe  erjt  ben  eigent- 
lichen fcfeönen  »ioletten  Ton  annimmt,  welcher  burd)  naebferiged  2lud- 
wafefcen  in  reinem  SÖaffer  ficr)  inniger  juirt  erfält.  3*  feiger  bad 
SEBafferbab  in  2tnwenDung  gebracht  wirb,  um  fo  (ebfaftcr  erfetjeint  bie 
vioUtte  ©runbfarbe.  23ei  bem  Durchnehmen  in  fiebenbem  SSBajfer  wer* 
den  jwei  §tücfe  (Ealico  an  einanber  gefnüpft  in  bad  feige  SBajferbad 
gebracht,  unb  über  ben  ^>afpel  laufenb  oier  bi$  fünf  Doppeltouren 
gegeben,  feraudgenommen,  am  glufl  ober  Q5ad}  gefpült,  auSgewun* 
den  unb  abgetrocfnet. 

SBei  b'efer  9D?etfobe  &u  coforiren  fat  man  ee)  gan$  in  feiner  ©e* 
waft,  von  ber  felljlen  violetten  garbe  bie)  in  bad  tiefte  ^purpuroiotett 
$u  fcfcattiren ,  wenn  man  im  erjlern  galie  bie  ejfigfäure  $f onerbe  oer* 
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fd)W&$t  ober  in  bem  angegebenen  93er^dUntffe  anwenbet ,  im  jttfit« 
hingegen  ba$  Smprdgniren  mit  brr  effigfauren  Sfconerbe  unb  £urd) 
nehmen  in  brr  ?lnc^ufa-3nftifton  nod)  ein  ottr  gweimal  »teber$c-lt. 

3ur  iperoorbringung  gleicher  unb  bunfler  garben  ifl  e$  jrtecb 
ndt^tg/  bie  SBaare  jebeämal  nadj  bem  ©runbiren  mit  btr  £$onrrta- 
bafrd  nnb  Hbtrocfnen  eine  $albebi«  brei  Söierfelfiunben  lang  in  ««([er 
einhängen  unb  wieber  ab$utrocfnen ,  bevor  bad  Goloriren  mit  tat 
3ncf)ufa*9>ta,ment  vorgenommen  wirb. 

9?adj  jebem  gärben  wirb  bie£33aare  ebenfalls  wieber  in  ben  gfup 
eingegangen/  jebocfy  o£ne  bie  $eifie  SSBafferpaffage  ju  geben/  wefaje 
nur  nad)  bem  festen  gärben  rrforberlicr)  wirb,  um  ben  veildjenwlMo 
Ciifrer  hervorzurufen.  £ei  allen ,  fomofcl  vegetabiltfcfcen  alö  «egeta 
bilif^-animarifcften  unb  rein  animalif($en  Stoffen ,  welche  mit 
weingeißigen  2lne|) ufa*3nfiifion  gefärbt  werben,  iß  nid)t  ju  »erfdumw.. 
baß  biegBaare,  beoor  man  fte  in  bie  weingeiftige  2luftöfung  bringt,  recbt 
föarf  abgetrocfnet  werbe,  um  berfelben  alle  geuc^ttgfeit  jii  entu'e^n. 

S3ei  biefer  brillanten  unb  bauerhaften  bunfel  purpurwoM« 
garbe  haben  wir  nur  ju  bebauerit,  baj  ftd^  Weber  burcfc  Ojrobatwn, 
2>edojnbation  nocfj  J?öbrogenation0sS0?itrel  weiß  barauf  äfcen  lift, 
wenigflend  boten  bid  jur  3eit  alle  bamit  vorgenommenen  ©erfuhr  fei» 
erfpriefilicr)ed  SRefultat  bar.  X)urcr)  biefen  Übeljlanb  ift  man  «ufet 
@tanb  gefegt,  2>effin$  mit  gefärbten  gtguren  anzubringen,  »iebi($ff 
leicht  bei  turfiförorfr  gefärbter  SÖBaare  ber  gall  ifr,  wo  «Beif,  €Jro« 
gelb  unb  &  h  v  o  m  g  r  un ,  ohne  ber  anbern  3llumination*farb«i  ji 
gebenfen,  $ur  »ilbung  unb  ?ru$fcf>aüirung  mannigfaltiger  ÜÄufler 
angebracht  werben  fann. 

£)ie  purpurviofefte  garbe  btlbet  mit  ber  gafer  ber  &auniiwflf< 
bem  deinen,  ber  ©eibe  unb  SOBolle  oerbunben,  ihrer  SWatur  na«M" 
gefärbtes  Jparj,  welche«  im  aufgehäuften  3u(tanbe  nur  burc&  *fw 
Sfcehanblung  mit  fSBeingeijt  wieber  abgezogen;  werben  fann,  nnb» 
bemfelben  ald  gefärbte«  üiquibum  lo«bar  erfc^etnt. 

3lad)  gegebener  93orfd)rift  erhielt  ich  na$fte$enbe  purpurflolfttf 
2lb(lufungen  für  gleichförmige  (Uni)  ©runbe: 

garbenab(rufung  dir.  1.  Diefelbe  wirb  gewonnen,»«» 
bie  SSBaare  jweimal  mit  ber  effigfauren  ^onerbe  grunbirf ,  nnb  |W' 
mal  in  ber  weingeifrtgen  ancfjufa  3«fufi°n  gefärbt  wirb. 

garbe nabflufung  9? r.  2.  £>ie  Operationen  M ©rwnbiren* 
unb  gärbend  wechfelweife  breimal  wieberbolr. 
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garbenabftufung  <flr.  3  »et  biefer  me$r  in  einem  rot^li. 
chen  Limmer  ftch  jeigenben  purpuroioletten  garbe  »erben  $um  ©run* 
biren  2  Steife  effigfaure  Sfronerbe  unb  1  $£eil  Hlaunauflofung  ver- 
wenbet,  ba*  wechfelweife  ©runbiren  unb  Goloriren  hingegen  breimal 
»errietet.  <£*  (aßt  fichbiefegarbennuance  auch  baburch  erzielen,  wenn 
man  nach  brra  britten  durchnehmen  in  ber  2n4ufa*3nfiiflon  bieSBaare 
nur  in  fasern  SOBaffer  be$anbelt,  gleich  na*  bemfelben  bur«  ein 
fchwath  gefduerted  faljfaure*  ober  fdjwefelfaured  »ab  jie£t,  wieber 
gut  auftwdfch*  unb  abtrocfnet. 

»ei  gellen  ©runbfarben  fann  man  ftch  mit  größerem  93ort£eif 
jum  Goloriren  ber  *Bar$  enbr  ucf  mafchine  bebienen,  wogegen 
ich  bei  gan$  bunflen  garben  bie  ©runbi rm affine  mit  ftarfer 
©ewichföprejfion  oor$ie$e,  »»eil  Our*  bad  »erü>en  ber  SÖaare 
mil  ber  gefärbten  gliiffigfeit  im  Sroge  fich  me^r  Pigment  mit  ber  int- 
pragnirten  Safer  oerbinben  fann,  woburch  bie  äbflufung  um  einen 
©rab  intenjioer  erfcheint,  unb  bie  garbe  baburch  voller  unb  fatter  jum 
93orfd>ein  fommt.  SBenn  man  biefelben  2lb|tiifuiigen  oermittefft  ber 
3Bal$enbrucfmafchine  erzielen  will,  fo  werben  immer  einige  Souren 
me§r  erforberlich,  um  berartige  SÄefuItafe  ju  erhalten. 

»ei  ber  darjletfung  im  ©roßen  fegt  bie  Hnchufa'garbe  jtetd  eine 
Sivecfmdfjig  eingerichtete  ©runbirmafaVne  mit  trarfer  ©ewichtöprefTion 
ooraue.  Sogenannte  JJanbfdrberei  reicht  hier  nicht  &in,  weil  eined 
X^eild  *u  oiel  weingeijiige  3«fuft0"  confumirt  wirb,  anbem  Zfcilt 
bte  garbe  burch  baö  durchnehmen  mit  ben  Rauben,  Hudwinben  u.  f.  w. 
fei)r  ungleich  uub  flecfig  jum  flJorfchein  fommen  würbe. 

Um  baumwollene  unb  leinene  ©ewebe  g  r  a  u  $u  färben,  grunbirt 
man  bie  SSBaare  mit  fchwacher  ein  ©rab  ftarfer  ejfigfauren  (Sifenauf* 
lofung,  trocfnet  fie  ab,  hängt  fie  in  fließenbeS  äÖajfer  unb  trocfnet 
fie  wieber  gut.  Sie  werben  bann  mit  ber  Hnchufa«3nfufton  colorirt, 
abgetrocf net ,  gefpult  unb  burch  ein  h*ifled  SQBajferbab  genommen. 

Jpelfe  anchufa'Oiolette  ©runbfarbenabjtufungen  auf 
ba  u  m  wollene  ©ewebe  mit  illuminirter  9)?u  jterau** 

a  rbei  t  u n g. 

Diefe  für  ben  dalicobrucf  in  mehrfacher  »e$ie$mig  Jochft  inte* 
reffante  X>rucffabrifate  (teile  ich  a«f  nach^enbe  SÖeife  bar:  «flach* 
&em  bie  oerfchiebenen  de(fina  mitteljl  garben  im  Ärappbabe  ben 
d$ten  garbenbrucf,  nämlich:  @chwar$,  »raun,  &ot$  unb  53iolett 
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erhalten,  unb  ber  weiße  ©runb  na*  bem  gärben  vollfommen  rein 
audgebleidjt  ifl ,  laffc  i«  Die  2Baore  mit  bet  ejfigfauren  SJonerte  bei 
möglich  flarfer  «preffion  grunbiren ,  in  einem  get)ei$ten  ?ofal  fd)nefl 
abtrotfnen  ,  von  ba  in  einen  luftigen  »oben  bringen,  worin  fte  Drei 
Sage  lang  aufgefangen  bleibt,  aldbann  eine  ©tunbe  lang  in  PS 
einengen,  tn  ben  flBafäräbern  gut  reinigen,  auffangen  unDfoarf 
abtrocfnen. 

«S3enn  bie  Wufter  weiße  giguren  erforbern,  ober  man  gelbe  unb 
grüne 21udfd)attirung$f<irben  anbringen  will,  wirb  jejjt  weife,  gelbe 
unb  grüne  «Referve  eingebrucft,  unb  fobann  bie  ancfcufaviolMe  »o» 
benfarbe  gegeben.  Diefo  vorbereiteten  ©ewebe  werben  nämlicb  auf  ten 
Bal$enbrucfmafd)ine  mit  einer  etwaö  tief  graoirten  gern üfterten Mille*, 
rayes  oberMilles  pointsSBalje,  vermittelt  ber  weingeiftigen  HnW* 
Snfufion  ot)ne  alle  93erbicfung  gebrückt,  \>amit  bie  garbe^uflöfunj 
auf  bem  ©ewebe  $ufammenfließen  fann,  unb  DaDurd)  ein  gleittfcp 
miger  (Uni*)  ©runD  erjielt  wirb.  3*  $iet)e  frier  bie  SBalsenbrutftw 
fd)ine  ber  ©ruiiDirmafaine  jum  (Eoloriren  auö  $wei  wefentlicfr  wi*ti-' 
gen  ©rünDen  vor:  einmal,  weil  baburcfe  viel  weingeiftige  SnM* 
gefpart  wirb,  bad  anbere  SD?al  um  weiße  unb  farbige  giguren,  ftk 
juvor  mitteilt  Steferven  auf  bie  vorbereitete  SBaare  geDrucft  werten, 
unb  beim  nad)t)erigcn  (Soloriren  unb  SBafdjen  weif  unb  gefärbt  erf^ei» 
nen,  ju  conferviren.  2>ad  €rr)alten  ber  weiß  unb  farbig  abartrucfte» 
Stellen  bleibt  felbft  unangetajtet,  wenn  bad  (Eoloriren  mit  Dem  auety; 
jogenen  flndjufa  «pigment  no*  ein--  ober  jweimal  wieb<rr)olt  »in\ 
weld)e«3  in  ber  Salicobrucffabrifation  für  bie  Dar(tellung  colorirrer 
2>ejJinS  in  violetter  ©runDfarbe  von  ber  größten  SSBicfotigfeit  ifr 

»eim  3mprdgniren  ber  3*»g*  mit  Der  weingeifiigen  Än^ufa 
Snfufion  mitteljt  ber  SSBaljenbrucf mafd)ine  muß  jebed  offene  Jeuer  ^ 
ftdjtig  vermieden  werben,  Damit  ber  SBeingeifiDunir,  welker  Die  Druff' 
lofalität  erfüllt,  fi*  nid)t  entjünDet,  unb  baburd)  große«  Unglüd  ^ 
beigefügt  wirb. 

Durcfc  Den  angegebenen  SSBeg  (äffen  ftet)  fet)r  fetjone  Srseugnif* 
barfrellen,  wenn  von  ber  frellften  bid  in  9föittelvur»uroiolett  variri 
Wirb,  »ei  öfterem  Goloriren  mit  Dem  2lnd)iifa  ^igment  ijr  fl  «W 
notr)ig  mit  frifdjer  «öorbereitungdbaftd  $u  unterfrü&en ,  weil  Die  fjw« 
erDige  ©runDlage  ?ln$ter)ung  genug  befl&t,  ftetd  fo  viel  Pigment auf' 
jun^men  unö  $u  binDen,  ald  jur  »Übung  einer  fatten  garbe  erfws 
Derfid)  wirD, 
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Macr)bem  bie  erjle  dorortrung  gegeben  ifi,  laffe  t'4  fte  o£ne  alle 
«Oorbereitung  noct)  einmal  auf  ber  Saljenbrucfmafcrjine  wie  ba$  erfle 
9D?al  mit  bem  ?lnd)ufa-?lu$$uge  bebrucfen ,  unb  wieber£ole  baefelbe 
noct)  ein«  bt$  jweimal/  je  nact)bem  bie  ©runbfarbe  me£r  bunfet  auö* 
fallen  foU. 

Senn  bie  verfdjiebenen  garbenabtfufungen  ganj  nact)  Sunfcr) 
erreicht  fiub,  wirb  bie  gßaare  eine  £albe  ®tunbe  lang  in  ben  glug 
ober  83acr)  eingegangen,  gut  gewafdjen,  unb  burct)  ein  Jeiged SBafler- 
bab  bei  einer  Temperatur  von  60  ©rab  SHeaumur  frucfweife  burcfcge* 
nommeii/  gefpult,  ausgepreßt  unb  abgetrocfnet. 

Macr;  biefer  3flet£obe  bieten  fict)  jiufenweife  nacfcfre£enbe  garben- 
abilufungen  bar: 

Mr.  1.  ©runbirte  Sßaare  vermittel jt  ber  $©al$enbrucfmafcr)ine 
einmal  colorirt. 

Mr.  2.  £>eßgleicr)en  zweimal  colorirt. 

Mr.  3.  £>ejjgleidjen  breimal  colorirt. 

Mr.  4.  2>efsgleicr>en  viermal  colorirt. 

gtk  ein  einmalige*  Gotorireu  brauche  ict)  ju  einem  (Stürf 5/4  Sllen 
breiten  unb  52  Glien  langen  Galico  ntc^t  ganj  eine  £albe  fO?aß, 
beiläufig  27  bi$  28  £otf>  weingeifrige  2lncr)ufa-3nful*on/  für  ein  jwet- 
maliged  baö  boppelte,  für  ein  breimaligeö  bad  breifacfce  unb  für  ein 
viermalige*  bas  vierfache  ^Quantum  garbmaterial.  SBei  bem  gegenwdr* 
tigen  biUigen  greife  beö  SBeingeijte*  unb  bem  wohlfeilen  greife  ber 
?(nd)ufa  erfd>ctnt  felbil  bie  bunMfle  ©runbfarbe  auf  biefem  SBege 
ntd)t  \\\  foftfpielig,  jumal  wenn  man  in  SÖetracfjt  iie^t,  baß  nur  feine 
©ewebe  bafür  verwenbet  werben ,  unb  bie  erzeugte  garbe  burct)  eine 
bewunberungdwürbige  @ct)ön£eit  fict)  au*$eict)net. 

!3n  manchen  gdllen  fann  man  ber  ?(ncr)ufa3nfufion  auct)  etwa* 
weingeiftigen  <Eampecr;e£oljA"f9u0  $ufefcen ,  woburcf;  bie  garbe  mcfcr 
ine  ©iolblaue  übergebt.  Um  fiebagegen  me&r  ind 9totr)e  fpielenbjtt 
erholten,  wirb  ein  ver£ältnipma(jiger  3ufa(j  weingeijligen  JÖrafilin* 
gereicht. 

SÖBenii  ber  Äncr)ufa--Sjrtraft  mit  fdjwadjem  (wdjferigem)  SßBeingeifi 
bereitet  wirb,  erhalt  man  eine  3«f«|ton/  wtlty  &*n  mit  ejfigfaurer 
$r)onerbe  morbancirten  baumwollenen  3eugen  me£r  in*  ©raue  fpte» 
lenbe  garben  erteilt.  2)iefe  beliebten  9)?obfgrunbfarben  lajfen  per) 
me^rfact)  variren,  unb  ed  eignen  fiel)  $ur  3Uumination*--2ludfcr)mucfung 
gan$  biefelben  garben,  welche  für  violette  tfbjhtfungen  in  Bnwenbung 
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fommen.  gür  fd^ott  farbig  bargefreUte  ©runbe  «weifen  für;  bie 
<£r)romd&farben  om  gefcfcicfteften. 

Die  »eigen  unb  farbigen  SHeferoen  für  ben  Kufbrurf  ^ 
fielen  in  folgenben  3«fontmenfe Jungen : 

A.  Weifte  Heftroe. 

@cr)on  bloßed  bicfed  ©ummiwaffer  für  ficr)  biTDee  eine  weife 
SReferoe  für  ben  weingeifligen  2(ncl)ufa--#u8$ug ,  weil  ber  ©ummi 
im  SÖeingeift  nic^t  nur  unaitfCödfic^  ift,  fonbern  vielmehr  von  berufet» 
ben  niebergefcr)lagen  wirb.  2lud  biefer  Urfahr  fann  für  biefen  gabrifa- 
tiondartifel  bie  flJerbicfung  ber  weißen;  fo  wie  aud)  aller  farbigen Äe- 
fernen  am  juoerläßigften  nur  burcfo  ©ummi  gefc§er)en.  2>tätUwbu 
cfuug  fann  unter  feinen  93err}ältniffen  benüjjt  werben  /  weit  ber  »ein« 
geizige  ?lnd)ufa-tfu$$ug  burcfjfcfyldgt,  ttnb  bie  Safer  ber  SBaumrwfle 
färbt.  2lußer  bloßem  ©ummiwaffer  bilbet  nacr))Ter)enbe  3ufamntrnfc< 
Jung  eine  gan j  oorjüglicr)  gute  weiße  SReferue :  3n  4  <Ü?aß  Safer 
werben  10  Cott)  gereinigte  Soba  geloft,  8  Cott)  feingefloßened  arfentf- 
faureö  Äali  unb  5  Cott)  weiße  9>f#ifenerbe  r)itijiigebrac^t,  ba$ 
mit  21/»  ^funb  fein  gepudertem  ©ummi  oerbicft,  unb  vor  bem  $rutf 
burei)  fceutelturj)  getrieben.  9?acr)  &em2(ufbrucf  ber^afre  trocf net  man 
gut  ab,  unb  colorirt  mit  bem  ?(n$ufa-$igment.  Diejenigen  ©teilen, 
wo  bie  Stfeferoe  aufgebrucft  ift,  erfcfjeinen  nacf)  bem  (Eoloriren  orariien« 
gelb  gefärbt,  weldje  garbe  im  Saffer  oerfcljwinbet,  unb  an  beren 
(Stelle  reine  weiße  Dbjefte  $um  93orfdf>ein  fommen. 

B.  ©elbe  Hefen*. 

Sur  bie  gelbe  DJ cf er oe  wirb  juerfi  ein  Slttorbant  aud  H2Raf 
Sbrür)e  oon  6  $funb  perfifd>en  ©elbbeeren,  6*$funb  eifenfreiem  ?(faun 
unb  6  5>funb  BMei&ucfer  bereitet,  oon  welkem  nad)  einigen  Sagen  ©te$en 
bae  $elle  Ciquibum  oerweubet  wirb.  X>ie  2>rutffarbe  bereitet  man  fei» 
genbergeflalt :  G$  werben  2l/2  ^pfunb  fein  gejloßene  weiße  $feifener&e 
mit  2  9Waß  90?orbant  angerußt  unb  über  Wacfct  flehen  gelajfen.  8«' 
ner  werben  3'/2  $funb  fein  gepulverter  ©ummi  in  2  90?aß  i0?orbani 
über  beut  Jeuer  gelöjt,  bie  Cöfung  nacr)  unb  nacfc  in  bie  fyomUn- 
majf*  eingerührt,  nod>  warm  burd)  fceuteltud)  pajfirt  unb  t»t*  jnm 
gänilidjen  Srfalten  gerür)rt,  bann  $  ßotr)  0aljfaure  &injugefe$t. 
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C.  ©rnne  Befernc. 

©rüne  9teferoe  wirb  erhalten,  wenn  in  bte  gelbe  SReferoe 
fo  »iel  in  ©afjfdure  befcanbefter  tinb  burcf>  Safler  gut  auögefüfter 
^ariferblauteig  ^in^ugeru^rt  wirb,  a(6  man  bie  garbe  geller  ober 
bunffer  &u  £aben  wünföt. 

D.  SSUbergrone  Vrferor. 

®ilbergraue  SKeferoe  wirb  erhalten,  wenn  $eü*e  mit 
(Sjummi  oerbitfre  (Sifencftamoiafarbe  aufgebrucft  wirb.  Senn  fdmmt» 
üty  SHeferoen  eingebrutft  finb,  wirb  nad>  einigen  Sögen  ber  violette 
21nc&ufa--©runb  gereicht,  bie  3euge  in  gut  jie^enbed  Softer  einge^am 
gen/  gewafdjen  bann  einzeln  in  einem  60  ©rab  SHeaumur  Reißen 
SGBafferbabe  befranbeft,  wieber  gewafcfcen,  ausgepreßt  unb  im  0$at-* 
Un  abgetrocfnet. 

2Tuf  fdjon  gefärbten  £eü"oiofetten  tfncfyufa-Örunb  fann  and)  eine 
fc^öne  grüne  2Cp)>(tfattondfarbe  burct)  folgenben  Seg  barge- 
jlellt  aufgebrucft  werben :  (Sö  werben  3  $funb  ejfigfaure  fcfconerbe  unb 
3  $funb  Saj[er  mit  16  Cotfc  ©tdrfe  oerfocfct,  bie  Jpdlfte  ber  Portion 
über  l'/^funb  fein  gepulvertes  fafpeterfauree  83Iei,  bie  an bere  Jpdlfte 
über  14  5ot$  boppeft  cftromfaured  Äali  gegoffen.  Sttacr)  bem  (Srfatten 
werben  beibe  Portionen  jufammengemifcfjt,  bann  28  CotJ  fein  gepul* 
oerte  Seinfteinfdure  f>injugebracf)t  unb  fo  oie(  mit  @a(£fdure  be$au* 
belfen  unb  Saffec  rein  audgefüfjten  9>ariferbfauteig  eingerührt,  bid 
ber  %on  ber  grünen  garbe  erreicht  ifl.  3?ac$  24  ®tunben  bed2lufbrucf$ 
wirb  bie  Saare  gewdffert. 

3m  bloßen  ?i  p  p  I  i  f  a  t  i  o  n  6  b  r  u  cf ,  wo  bie  3(Iumtnationd< 
färben  auf  mit  effigfaurer  Sßouerbe  morbancirte  ©ewebe  gebrucft  wer* 
oen,  taflen  fid)  ebenfalls  gefällige  2)rucffabrifate  barjiellen.  £>ie  Äuf. 
brucffarben  hiefür  befielen  : 
ä)  in  einem  foliben  Safelbrucffcfywarj ; 

b)  für  ©elb  bie  gelbe  SHeferoej 

c)  für  bie  grüne  garbe  bie  grüne  SReferoe; 

d)  für  Crange,  wenn  in  1  9)?af}  birfeö  ©ummiwafler  8  bid  4 
Coth  boppelted  ^lorjinn  gebraut,  unb  16  bi*  20  Coth  ^rom« 
orangenieberfcfylag  eingerührt  wirb.  Diefe  garbe  fann  noc$  um 
oieled  erhöh*  werben,  wenn  ber  gelben  SReferoe  fein  abgeriebener 
3innober  jugefejjt  wirb; 

e)  für  ®t  Iberfarbe  helle*  (Jifen^amoia  mit  ©umim  oerbtcft; 
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f)  für  85 lau  faljfaured^ariferblau  in  ©ummtwafler  eingerührt ; 

g)  für  91  o  t  h  wirb  ber  abgefldrte  9)?orbant  oon  gernambufholj- 
abfub,  2llaun  unb  SBfet^ucfer  auf  folgenbe  Seife  gur  X)rucffarbe 
bereitet:  3n  2  SSttajj  9ttorbant  werben  2  *pfunb  fein  gepulverte 
weige  $>feifenerbe  eingerührt  unb  über  Macht  freien  gefallen. 
2  9)?af|  bejfelben  Vorbaute  werben  mit  8'/4  9>funb  ©ummi 
oerbieft,  bie  ^^onmaffe  bamit  angerührt  unb  burdj  fceuteltucr) 
getrieben. 

£ic  mit  falpeterfaurer  $honero*  un&  3<nnfals  bargefteOten  rotten 
JÖrafilinfarben  taugen  nicht  für  biefen  Xrucf,  weil  fte  beim  2lb$iehen 
unb  Steinigen  meiftend  abfallen. 

Sterben  mit  e)Tigfaurer  $honeri>e  morbancirte  baumwollene  @e. 
webe  mit  in  ©ummi  oerbieften  2>ampffarben  gebrueft,  nach  bem 
Dampfen  weiße  SHeferoe  angebracht  unb  h^nach  ber  ©runb  mit  #n* 
chufa  3nfufion  colorirt,  erhält  man  ebenfalls  ein  fchoneö  Drucffabrt- 
Fat.  9?ad)  bemfelben  Verfahren  laffen  ficr>  aud)  in  bem  gegenwärtig  fo 
beliebten  fcaumwollenfammetbrucf  (Wanchefler ,  QSeloet)  überaus 
fdjone,  bem  Huge  gefällige  I)rucffabrifate  barftellcn. 

#elIanchufa*üioletter  ©runb  t ti d  Silberfarbene 

übergebe  nb. 

gür  h*Ue  2lnchufa--?lbihifungen  mehr  in8  Silberfarbene  überge* 
henb,  fyabt  icf)  auch  93erfuche  mit  ber  fchwefelfaurcn  Zfyotietbe  (2Uaun) 
jlatt  ber  effigfauren  unternommen/  wobei  ich  folgenbergefralt  oerfuhr : 
3um  3mprdgniren  ber  baumwollenen  ©ewebe  bebiente  ich  micr)  reiner 
2llaunauflöfung,  bie  aud  16  $funb  eifenfreiem  ?!laun  in  80  «pfunb 
SGBajfer  bereitet,  unb  bie  freie Schwefelfdure  burch  1»/,  $funb  frpftaf* 
lifirte  Soba  gebunben  wirb.  9?ad)bem  bie  grunbirte  Sßaare  3  Sage 
hinburch  in  einem  warmen  3immer  aufgehangen/  würbe  fie,  ohne  §u» 
oor  auögewafchen  ju  werben/  mit  ber  Tinchufa  Snfujlon  auf  berSEBal* 
$enbrucfmafd)ine  colorirt,  eine  halbe  Stunbe  lang  in  glufj  eingehangen, 
unb  burch  ein  ^etßed  SBajferbab  bei  60  ©rab  ütteaumur  genommen, 
^urch  farbige  3llumination6ouöfct)mücfung  lajfen  (ich  auch  burch  biefen 
SBeg  bem  Buge  gefällige  2>rucf"fabrifate  barjlellen. 

9Bir£>  bie  mit  ttlaun  morbancirte  SBaare  mehrere  9S)?afe  mit  ber 
alfoholifchen  tfncfjufa  3nfu(ion  grunbirt,  fo  werben  bunfler  gefärbte 
garbenfehattirungen  heroorgebracht ,  welche  (ich  rütfjtchtlicr)  t'hredgar* 
benton*  oon  jenen  obigen  mit  ejfigfaurerfchonerbe  gebeijten,  unterfchetben. 
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93on  bem  Solanum  unb  feinen  (Sigenfcfaften  im 

gär&en. 

Daö  im  £anbel  oorfommenbe  Italien ifche  Solanum  be* 
ftet)t  auä  ber  gequetfdjten  unb  befonberd  zubereiteten  grucht  be$  ttalie* 
nifchen  9?ad>tfd)atten$,  einer  pflanze ,  welche  in  bem  Sanfte  cultioirt 
wirft.  Die  zubereiteten  beeren  enthalten  ein  Pigment  (©ofanin),  wel* 
d^ed  in  fter  Reiften  fdrber  ei  eine  nicht  unwichtige  SHolIe  einnimmt, 
auch  £in  unft  wiefter  in  ften  Äattunbrucfereien  jur  Jperjlellung  apfel* 
grüner  Sarben  oerwenbet  wirft.  Da  ftad  $igment  bed©olanuma  fäuer* 
lieber  Sftatur  i|t,  fo  erforftert  fter  21tt#$ug  fte|Je(beu  in  Sßaffer,  wenn  eö 
jum  gdrben  oerwenbet  wirft,  gut  üerjinnter  öfter  hölzerner  ©efdfje,  um 
ftabei  jebe93erdnberung  bergarbe  z«  vergüten,  giir  ben  gärbegebrauch 
Wirft  ftad  Dcfoft  fted  ©olanumd  auf  folgenfte  SBeife  bereitet : 

9J?an  bringt  ftad  garbmaterial  in  ein  reined  Jölzerned  ©efdf, 
gießt  60  ©rab  SHeaumur  ^etpeö  3Ba{fer  auf  unft  rüt)rt  gut  burch  ein* 
anfter.  mach  einigen  ©tunben  ©tefc)en  wirft  zur  ooüfommenen  rtudzie* 
$ung  fted  garbftoffeö  nochmals  eine  $albe  ©fünfte  (ang  umgerührt, 
aUoann  ftie  gluffigfeit  burch  einen  leinenen  ©aef  in  ein  reineö  £ölzer« 
ned  ©efdß  paflut  unft  zulegt  fter  SHucffhinb  fkrf  ausgepreßt,  um  alle 
fdrbenften  $t)ei(e  zu  gewinnen. 

Da$  gdrben  fter  ©eibe  gefchie^t  in  einem  burch  Dampf  ge^ei'z* 
ten  t)o(zernen  ©efdß  öfter  in  einem  gut  Oermten  fiipfernen  äejfel,  in 
welche  fter  Temperatur  zum  gdrben  angemefiened  l^eiged  SBaffer  ge* 
bracht  unft  fter  ©olanumaudzug  in  entfprechenfter  Ouantitdt  zugegeben 
wirft.  3n  ftiefeö  23ab  wirft  ftie  ©eibe  eingebracht  unft  ftarin  fajl  unun« 
terbrochen  gewenftet.  Um  ftad  gdrbebaft  wdt)renft  ftiefer  &e$anb(ung 
jterd  warm  z»  erhalten,  laßt  man  im  erjien  galle  Ddmpfe  ein,  ober 
fe$t  im  zweiten  galle  ftad  ©efdß  mit  ber  gdrbeflüjTigf eit  in  einen  grö* 
ßeren  Äejfel  feigen  SBafferd,  um  immer  gleiche  ©arme  zu  erhalten. 
Xai  unauögefejjte  SO?anipuliren  fter  ©eibe  im  garbbafte  ijl  einJjaupt* 
erforberniß  z«r  Srzielung  gleichförmiger  garben. 

Die  ©eibe  entzieht  ftiefem  garbbafte  ba$  Pigment,  o£ne  baß  fte 
t>ort)er  mit  2llaun  ober  einer  anbern  falzfä^igen  »aßd  oorbereitet 
würbe. 

3n  ber  ©eiftenf d r berei  wirb  bad  ©olanumpigment  für 
nachfte^enbe  garben  auf  folgenbe  2lrt  oerwenbet: 
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*)  Sur  £  odjötolett  wirb  bie  0eibe  in  bem  ©ofanumbabe  einige 
3*it  lang  raanipulirt,  bann  fech*  Ötunben  lang  im  Reißen  £abe 
erhalten,  wonach  bie  @eibe  mit  bemgarbfloffe  gefattigt  erfd^eint. 
®ie  wirb  jefct  noch  einige  9D?afe  $in »  unb  $erge$ogen ,  gewenbet, 
$erau6genommen,  in  fließenbem  SBaffer  gut  gefpufr,  audgebrucft 
unb  am  SRingpfat)!  auftgewunben,  bann  in  ber  für  0eiben$euge 
bejiimmten  3nbigofupe  paffirt,  woburch  fte  eine  fchwalbengrune 
garbe  annimmt,  oon  neuem  im  glugwajfer  gewafchen,  am  «Ring* 
pfa$I  auegewunben  unb  abgetrocfnet.  Um  bie  garbe  in  £ochoioj 
(ett  umguänbern,  wirb  bie  trocfene  ®eibe  ®trä$n  für  &trä$n  in 
(Eitrouen-  ober  Cimonienfaft  o$ne  SBBafferjufafc  getaucht/  au#ge- 
rungen,  abgetrocfnet  unb  auf  ben  SKingpfa&I  ((Earoilirflocf)  ber 
Ofaiij  gegeben.  Die  auf  biefe  SBeife  erhaltene  brillante  violtttt 
garbe  wiber(te$t  ben  Säuren  ooUforamen. 

Um  1  ^funt>  ®eibe  auf  biefe  2f rt  ju  färben,  finb  2  $funb 
Solanum  erforberlich 

b)  gür  ein  jweited  flh'oleft  ober  Cifa  wirb  bie  0eibe  eben 
fo  bezaubert,  wo$u  bad  für  ^ocr/oiofett  übriggebliebene  ©ab  »er- 
wenbet  »erben  fann.3n  ber3nbigofüpe  wirb  hingegen  bieQtitt 
einige  Sttafe  me$r  ald  bei  JJochoiolett  eingetaucht  unb  bie  gart?* 
jule&t  burcr)  (Eitronenfaft  entwicfefr.  Spat  man  fein  gebrauchte 
garbbab,  fo  wenbet  man  für  jebeS  ^funb  0etbe  $u  biefer 
garbe  l1/,  $funb  ©olanum  an. 

e)  gür  ein  btitttt  93  tot  ett  werben  für  1  9>funb  0eibe  18 
2ot£  ©olanum  »erwenbet ,  unb  nur  4  @tunben  in  bem  fcabe 
oerweilt,  wogegen  einige  $intau$ungen  me&r  in  ber  Snbigo.- 
fdpe  gegeben  werben ,  a(d  bei  ber  oor^erigen  garbe. 

SÖeil  ba$®olanumbab  bei  &o£enober  bunffengarben  nie  ganj 
erfaVpft  wirb,  fann  baafelbe  noch  jum  gdrben  ber  @eibe  für 
gellere  garben ,  j.  93.  (Engeld»,  gebern-,  SRodmarin-,  S0?at»e' 
ober  $appelbfut£efarben ,  Sttifch  unb  9>erlweifl  oerwenbet  wer« 
ben,  ober  auch  um  irgenb  anbern  garben  einen  93orgrunb  ju 
geben. 

d)  (SnMich  fann  auch  noch  eine  fchöne  fcelloiolettegarbe  o£n< 
fclaurupe  erjieft  werben,  wenn  bie  ®eibe  in  einem  ®o(anurababe 
be^anbelt,  6  ®tunben  barin  liegen  gel  äffen,  bann  gut  aue)gewa- 
fchen,  abgetrocfnet  unb  im  oollfommen  trocfenen  3nßanbe  bie 
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garbe  burcfc  Sitronenfaft  tntwiMt  wirb,  gür  1  $funb  Seibe 
werben  ju  tiefer  garbe  2  Vfimt  eofanum  erforbert. 

e)  gur  3J?afven<,  9> a p p e ( ^  unb  5Hodtnarinblüt$enfar* 
ben  werben  bie  f$on  gebrausten Solanumbäber  gewö£nlid)  ver 
wenbet,  bie  nod)  burd>  3ngiefjen  von  Sfißaffer  verbünnt,  unb  benen 
etwa$  juvor  in  ©affer  getojler  aiaun  j>injugefe&t  wirb.  3n  <&t< 
manglung  fcr)on  gebrauster  Södber,  wenn  ein  frifc^ed  »ab  $er 
gericfcfet  wirb/  werben  8  Cot$  Solanum  auf  1  $>funb  ©eibe  ge- 
nommen unb  im  übrigen  wie  bei  ben  violetten  garben  a,  b  unb 
c  »erfahren,  nur  mit  bem  llnterfdjiebe,  baß  für  Hoamarinblü- 
tfrenfarbe  einige  (Sin  tau  jungen  mefcr  in  ber  3nbigofüve  gegeben 
werben. 

f)  gür  bie  wein  farbige  9)?or  bor  e  färbe  wirb  ber  ®eibe  ju* 
oor  ein  ©runb  mit  Orfean  wie  für  9>onceaufarbe  gereift,  £te 
nacfc  ber  Orfeanirung  geivafäene  €eibe  wirb  tu  ein  ©olanumbab 
gebraut,  worin  für  1  $funb  Seibe  2  q>funb  Solanum  entölten 
finb,  unb  barin  unter  öfterem  Ulnaren  6  etunben  lang  er$al< 
ten ,  bann  gut  gewaföen  unb  o£ne  ju  füpen  burc$  Gitronenfaft 
gebogen,  auagewuuben  unb  im  <£$atten  abgerroefnet. 

g)  gür  fpanif^e  (Sanelfarbe  erhalt  bie  ©eibe  ganj  wie  bei 
ber  vorigen  garbe  einen  Örleangrunb,  aud)  wirb  eben  fo  verfah- 
ren, nur  mit  bem  Unt<rföiebe,  bag  man  für  1  <J>funb  ©eibe 
nur  V/2  g>fimb  Solanum  verwenbet. 

h)  gur  ein  f  d)  6  n  e  6  Ä  a  (1  a  n  i  e  n  b  r  a  u  n  wirb  ber  Seibe  eben- 
falls vorder  ein  ©runb  mit  Orfean  wie  $ur  9>onceaufarbe  gege-- 
ben,  natf)  bem  tfnflwafSen  in  einem  ©olanumbabe  für  1  $funb 
@eibe,  aud  2  $funb  eolanum  befie^enb,  gefärbt,  frierauf  in  ber 
äüvenflüjfigfeit,  je  nac^bem  man  ber  garbe  einen  gellem  ober 
bunflern  $on  geben  wiü,  öfter  ober  weniger  burcr)ge$ogen ,  au$- 
gewaföen  unb  mit  (Eitronenfaft  bejjanbelt. 

2>ie  f affeebraunen  Conboner  9taud)>  unb9J?o £ren- 
färben  werben  auf  biefetbe  Seife  erhalten,  je  nac&bem  ein 
gellerer  ober  bunflerer  Örleangrunb  gegeben,  mej>r  ober  weniger 
Solanum  angewenbet  unb  fürjere  ober  längere  3eit  in  ber  3n* 
bigofüve  verweilt  wirb,  gür  kaffeebraun  werben  1— l1/,  9>funb 
wnb  für  9D?o£renfarbe  18  Cotb  Solanum  auf  1  9>funb  ©eibe  in 
2Tnwenbung  gebraut. 
»)  gür  blaue  garbe,  bie  ben  Säuren  wiberfie$t  unb  Weber  ab« 
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fdrbt,  nocfc  »erföießt,  wirb  ber  Seibe  ein  ©runb,  wie  bei  fatr 
Cifafarbe  b,  mit  1'/»  $funb  Solanum  gegeben  unb  nad)  bem 
2ßafd)en  in  fließ enbem  SBBaffer  in  einem  jtarfen  tflaunbabe  ourcb-- 
gejogen,  unb  barin  6—8  Stunben  ru^ig  liegen  gelajfen,  aitöge* 
wunben  unb  julefct  in  einem  falten,  mit  oielem  SBaflfer  oerbunn« 
ten  Scfcarlacfyconipofitiondbabe  burdjgenommen. 
3n  ber&aummoltenfdrberei  fann  auf  gelbgefdrbten  ©efpinn» 
)len  unb@eweben  mit  bem  Pigmente  beäSolanume)  ein  fdjöneä  2lp fei- 
ge ü  n  erzeugt  werben.  S0?an  benü£t  ee)  ^äuftg  in  ben  ÄattunbruaV 
reten,  um  folcfje  Sarben  Jeroorjubringen,  wofür  baS  ©elb  entwehr 
aud  SBau,  Ouercitronrinbe  ober  einem  anbern  abjeftioen  gelbfdrbenben 
Pigmente  juoor  gelb  gefärbt  wirb.    £>a  ba6  Pigment  bed  Solariums 
bloß  $u  ben  burd)  effigfaure  $£onerbe  entwicfelten  gelben  Sarben  SSen 
wanbtfdjaft  beftßt,  fo  wirb  nur  bie  gelbe  garbe  grün,  unbefdjaoet  ben 
übrigen  etngefdrbten  anbern  garben,  unb  bie  bariu  beftnolidjen  weißen 
Stellen  werben  nid)t  im  minoejten  afftctrt  unb  bleiben  rein  weiß. 

Sur  bie  X>arftellung  apfelgrüner  fcdnber  unb  Sööben  in  iUumi» 
nirter  Aufarbeitung  bietet  biefed  Pigment  bad  trefflidjjte  2lgenö  bar. 
3e  uacfybem  bie  gelben  garben  geller  ober  bunfter  fmb,  unb  je  nadjbem 
me{>r  ober  weniger  ?l(aunaufguß  beim  Sdrben  in  Xnwcnbuug  gebraut 
wirb,  r)at  man  bie  oerfdjiebenen  apfelgrünen  Sarbentone  tu  ber@eioalt. 

Uber  bett  JJarbftPff  bet  SRbctnttcibcnbeeren. 

£em  Pigmente  be$  Solanum*  in  femer  fdrbenben  Sigenff&aft 
gan&  na(ie  oerwanbt  ijl  ber  Saft  ber  beeren  ber  gemein  en  9t ^ ein 
weibe  (Ligusirum  vulgare  L.),  auefj  gemeiner  Hartriegel, 
3oumriegel,  (Slfenbeerbaum,  Sintenflaube  Unb  93 ein 
pol  j  genannt,  welche«  in  ganj  2)eutfd)lanb  unb  ben  meinen  europdi- 
fcfcen  Canbern  wilb  an  3dunen,  Jpecfen,  in  ©ebüferjen  unb  auf  farbigen 
troefeneu  Mügeln  wdd))t.  Die  im  Oftober  unb  Sftooember  reifenben 
fd)warjen  beeren  enthalten  einen  Saft/  welchen  früher  fd)on  ®\t' 
fert,  Sambournan,  Heß,  £e£ne  uno  Äajtner  $um  gar- 
ben  empfohlen  Jaben. 

£>a  ba$  Pigment  ber  reifen  tfigufterbeeren  bie  größte  Ä&nlia)feit 
in  ber  SBirfung  mit  bem  5<>rb|loffe  bedSolanumd  beftfct,  fo  fann  man 
eö  alö  Surrogat  bemfelben  fowo^l  in  ber  Seibenfdrberei  als  jur  £ar* 
ftellung  apfelgrtmer  Nuancen  in  ber  ißaumwollenfdrberet  fubjtituiren, 
wenn  bad  boppelte  ober  breifa^e  ©ewic^t  berf*lben  gegen  Solanum 
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beim  Rathen  in  2lnwenbung  gebracht  wirb.  Sur  Hpfefgrun  werben  auf 
1  $funb  Ciguflerbeeren  bem  ?lbfube  oor  bera  gdrben  7»  Cot$9>ottafcf)e 
$in$ugefefct.  Der  garbfloff  bejifct  biefelbe  (Jigenfcbaft,  wie  Solanum; 
er  afficirt,  auger  gelb,  bie  anbern  garben  nid)t,  unb  erhält  ben  wei* 
fen  ©runb  im  gdrben  oollfommen  rein. 

Über  einige  neu  etttfteefre  Jl^tbfroffe. 

3n  ber  neuem  3eit  (inb  einige  garbtfoffe  entbeeft  worben,  unter 
weldjen  bie  nad)folgenben  eine  befonbere  SOerücfficbtigung  uerbienen : 
A.  Da$  afrif  anifcbe£irfenilro£  oon  ber  afrifanifeben $BBe(l* 
fujle,  oon  3<*ubert  unb  ©aled,  bie  ed  $uer(t  oom  Senegal 
nacr)  granfreid)  febieften,  aueb  afrifanifebe  (Soeben  ille 
genannt,  weil  eö,  wie  fte  bemerfen,  in  gepulvertem  3u|tanbe  ber 
Soc^entUe  gleist  unb  mit  tfmmonium,  Patron  ober  Äalf  be$aip 
belt,  eine  rot£e  garbe  entwicfelt.       ijl  eine  ©tro^ort  oen  1  —  2 
Zentimeter  Durcbmejfer  unb  2—4  Zentimeter  Sange,  von  bunf< 
ler  ©ranatfarbe,  ftellenweife  gelblich  grau  geflecft. 
Uber  biefen  neuen  garbjtoff  ermattete     e  i  n  r  i  <b  ©cblumberger 
ber  Societe  industrielle  ju  äftulbaufen  im  3o&r*  1842  einen  Sfcericbt, 
ber  im  wefentltcben  golgenbeS  enthalt: 

(£ö  jetgt  biefee  >pflan$enpigment  ganj  neue  unb  von  allen  bidjefct 
befaunten  garbftoffen  oerfd)iebene  (Eigenfcbaften ,  gibt  fe£r  Dauerhafte 
fd)ivar&e  garbe,  ein  fe£r  feböneä  SRotf)  unb  ©ranatfarb,  unb  fanu  von 
befonberö  großem  «üortbeile  für  oie  @cbwar$wollfdrberei  werben.  9D?it 
(Sifenbeijen  gibt  ee  auf  ttaumwolle,  ©eibe  unb  SBolIenjeuge  ein  fe$r 
intenfioed  unb  überauö  faltbare«  ©cbwarj,  welc^eö  ber  £uft,  ber 
©onne,  ber  ©eife,  ben  fofclenfauren  2l(falien  unb  beu  ©duren  wiber* 
jte$t.  *0?it  beu  $£onerbebei$en  erhalt  man  ©ranatrot£,  welcbeä  bureb 
Sbe^anblung  mit  faljfaurem  3mnorpbul  ober  Orpb  fe£r  belebt  wirb, 
aber  niefet  fo  baltbar  ifr,  a<6  bie  fcbwar$e  garbe.  Die  3iu«or9bbeijen 
liefern  oom  Stötten  biö  jum  ©ranatrot^en  abgeflufte  Nuancen  oon 
mebr  ober  weniger  Cebbaftigfeit,  bie  aber  ebenfalls  nid)t  fo  bauet^aft 
wie  bie  febwarjen  garben  ftnb. 

$3aunnvoUengewebe  mit  6  ©rab  s&aume  ^oljfaurem  (Sifen  bebrueft 
nehmen  im  ©tro^baoe  ein  fe^r  inten|ii?eö  ©diwarj  au. 

Die<Biolettbei$en  aud  £ol$faurem  (gifen3/*© .85.  brachten  ein  eben  fo 
tiefeö  ©d)mar$  $eroor,  wd^renb  bie  i'ilabeije  auö  &ol$faurem  (Sifen  3/4 
©.  93.  ein,  jiemlicb  gefdttigteS  perlgrau  liefert.  Die  au*  £oljfaurem  (Sifen 
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unb  fcoljfaurer  $ honerbe  beftehenbe  ^ueebeije  liefert  ein  von  bem  mit  Mo« 
fem  ßifenojrnb  erzeugten  fehr  weuig  abweicr)enbeö  @d)warj. 

Sffigfaure  ^onerbe  oon  5  ©rab  »aume  liefert  ein  fe^r  intenji. 
»e*  unb  gefdttigte*  ©ranatroth;  mit  SSBaffer  bi*  auf  1 ©rat)  fcaume 
oerbünnt  wirb  eine  grouIicr)rot^vtorerte  garbe  erholten. 

$ie  faljfaure  3innornbbeije  auf  ifcaummoHengewebe  befcfligt 
bringt  beim  Xudfdrben  oom  2>unfelrothen  bi6  in'd  £unf elgranatbrauiu 
wedrfelnbe  garben  heroor,  je  nacfybem  ficr)  mehr  ober  weniger  garbftoff 
mit  bem  Öjrob  »erbinber. 

2>ie  weiß  auögefparten  Objefte  im  SBaumwolIenbrucfe  färben  (ia? 
in  bem  ipirfenjlrobbabe  jiemlid>  ftarf  unb  fefl  ein,  iebodE>  wirft  bo$  ab 
gefegte  $igment  in  ben  nicr)t  gebeizten  ©teilen  bureb  2tuölegen  onüuft 
unb  &onne,  ober  burd)  ©eifenpajfagen  jerjtort.  3um  ©lattfdrben  fr- 
weift  fid)  bad  Pigment  vorjuglicb  für  fdjwarje  garben. 

2>ie  0eibenjeugc  fdrben  fid)  wie  bie  Baumwolle  in  2tbflufum 
gen  oon  @d}war$  bid  ju  SRoth/  mit  bem  tlnterfd)iebe,  baß  bie  fdjwa 
cfjen  35ei^en  auf  ®eibe  oiel  bunflere  Nuancen  geben ,  ald  auf  Baum- 
wolle, ©o  er^dlt  man  mit  ber  Cilabeije  beinahe  fcbwarje  garben,  »o 
biefe  (Öeije  auf  Baumwolle  nur  grau  gibt.  SRofabeije  au*  effigfourrr 
Shonerbe  oon  V*  ®«wb  fcaume',  welche  auf  Baumwolle  ein  graulich 
Sttothoiolett  gibt,  bringt  auf  ber  ®eibe  ein  fo  bunflee  ©ranatroth  Jrr< 
oor,  wie  bie  gewöhnliche  SRothbeije. 

9D?tt  faljfaurem  3innor»b  gebrucfte  @eiben(toffe  bringen,  wie  bei 
ber  &aumwolie,  ein  fdjöneä  leb^afted  &unfelroth  ^eroor,  wenn  ber 
garbfroff  nic^t  im  Überfcbufi  oorr)anben  ift,  unb  ©ranatroth/  wenn  feit 
fceije  mit  garbftoff  gefdttigt  ijt.  2>urd)  <Sintaucr)en  in  3innorob  $t> 
betete  @eiben$cuge  liefern  ein  weniger  lebhafteö  ©ranatroth  aU  fcie  mit 
berfelben  fceije  bebrucften  Stoffe.  £ie  nidijt  gebeizten  Stellen  ber  $fi' 
bengeuge  fdrben  per)  oiel  intenfioer  rot&lid^braun  M  bie  SBaumwoIIe. 

©ctjafwollenjeuge  ue^meu  ohne  Vorbereitung  in  bem  £irfenfi# 
babe  eine  hellbraune garbe  an;  mitWaun  gebebt  er^dltman ocm@ra 
natroth  bie  jum  ©ranatfcfcwara  wecr)felnbe  garben,  je  nacb&fm  m\\ 
mehr  ober  weniger  Pigment  in  tfnwenbung  bringt.  9D?it  (Stfenojrob  g<' 
betete  SBolle  liefert  ein  intenfioeö  ©djwarj.  9D?it  fal$faurem  3ii"I0'9* 
gebeizte  SSBolle  nimmt  ein  fehr  fcftöneö  fftotfy  biö  jum  ©ranatrot^  an, 
je  nacr)  ber  SO?enge  bed  angewenbeten  garbfbffed. 

5>en  ©rab  ber  £altbarfeit  biefer  »ergebenen  mit  bem  garbfloffe 
be#  ^trfenflrohed  erhaltenen  garben/  unb  ben  (Einfluß,  welchen  einij* 
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c^emiföe  2lgentien  auf  fie  üben,  betreffen*,  verdnbert  eine  Cofung  von 
faljfaurem  3innojrpb  von  8  ©rab  fcaurae  Die  verriebenen  auf  »aum- 
wolle,  ®eibe  unb  SBollenjeuge  friere  garben  in  <Hot$,  er$ö$t  fte  jebocfc 
babei.  Sine  Cöfung  von  fal$faurem  Sinnorpbul  von  S  ©rab  »aurne*, 
in  welct)e  3eugftucfcfcen  15  Minuten  Tang  eingeweiht  werben,  wirft 
eben  fo,  wie  ba3  faltfaure  3innojröb ;  bie  garben  werben  größtenteils 
in  SKot£  umgednbert  unb  feinen  etwa*  lebhafter  5"  werben,  ald  mit 
3tnno;pb. 

Der  atmof»$drifcr)en  Cuft  unb  ber  @onne  fea>d  ©ommertage  £in-- 
burcfc  auegefe&t,  werben  bie  fcr)war$en  garben  auf  allen  Stoffen  no$ 
etwa«  intenfiver.  Sie  garben  mit  fcfcwadjen  <£ifenbei$en  auf  fcaumwor.-  ' 
lengeivebe  verlieren  hingegen  an  3"tenfitdt,  unb  (äffen  nacr)  fecfcd  £a< 
a,en  eine  gelblicfcgraue  garbe  jurücf.  2fuf  Reiben-  unb  »aumwollgewe- 
b«n  verlieren  bie  garben  mit  ££onerbebei$en  etwas  von  tyrer  Ceb^aftig* 
feit,  wenn  man  fte  fed)d  Sage  ber  @onne  auöfe^t  unb  werben  bebeu* 
tenb  fcr)wdcr)er.  2>ie  jerftörenbe  SQSirfung  ift  viel  geringer  bei  ben  mit 
Blaun  gebeizten  äBollenjeugen.  2>ie  mit  3iunorpbbeijen  erhaltenen  ro* 
t£en  garben  verlieren  an  ber  @onne,  wdfrrenb  bie  eben  fo  gebeizten, 
aber  beim  fluefdrben  bi$  $um  ©ranatrotfren  gefdttigten  rotten  garben 
t>er  @onne  unb  Cuft  weit  beffer  wiberfre$en.  2>ie  nid)t  gebeijten  Stel- 
len M  fcaumwollenjeuged  bleiben  ficr)  an  ber  ©onne.  Scfcon  nacft 
t>em  erjten  Sage  ift  bie  SBirfung  fict)er,  unb  nadf>  fed>$  Sagen  ifl  ber 
©runb  beinahe  rein  weiß.  2luf  Sßoüen«  unb  Seibengeweben  behalten 
bte  ni*t  gebeijten  Stellen,  trofc  eined  fecr)ötdgigen  2lu6legena,  immer 
eine  jiemlicr)  flarfe  3tmmetfarbe  bei. 

2>ad  Pigment  be6  J?irfenfiro£eö  ift  fe$r  ergiebig ;  0  $  I  u  m  b  e  r* 
g  er  $at  bei  feinen  93erfucfcen  mit  8  Steilen  bejfelben  eben  fo  viel  im 
garben  erreicht,  al$  mit  20  feilen  äravv. 

»eim  garben  wirb  ba$  J?irfenftro£  vorder  mit  efva*  fiebenbera 
SÖBeingeift  infunbirt,  wobur«  bie  2luflofung  bc*  $igmentd  in  SBajfer 
me$r  beförberr,  unb  man  baburcfc  bem  fcfcdblidjen  (Sinflujfe  eine«  $u 
lange  fortgefejjten  Siebend  überhoben  wirb.  8  Steile  Stro£  juvor  mit 
2ilfobol  infunbirt  geben  e£er  noct)  bunflere  garben,  ald  16  Steile  in 
bloßem  SBaffer  au*gefod|>teö.  <S$  itf  wa£rfäeinlid>,  baß  ber  ?llfo&ol 
hierbei  auf  eine  hakige  Subflanj  wirft,  welche  im  Stro(j  baS  q>ig< 
ment  umfüllt  ober  maöfirt.  2>a$  gdrben  ge£t  auf  biefe  SSBeife  bei  32 
©rab  Öteaumur  fdjneüer  vor  fiel?,  al*  beim  Siebepunfte,  wenn  ber 
SOBeingeifl  weggelaffen  wirb.  ÄalteS  Sßaffer  wirft  auf  bae  Pulver  bea 
i.  Sl 
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$trfenf}ro$t*  gar  nid)t .  fodjenbed  färbt  e6  weinbraun.  ©aOertauflo» 
fung  bringt  im  wdjfertgen  ©trohabfube  feinen  Sttieberfcrjlag  hemr. 

SÖenn  ohne  weingeifrige  Snfufion  unb  ber^uöjug  bloß  mitSEBaf 
fer  »errichtet  wirb/  fo  erfolgt  bie  gdrbung  erjl  beim  hieben  bed  SBa« 
beö.  3n  einem  folgen  95abe  $u  färben  wirb/  wenn  bie  SBaare  einge- 
bracht ijt,  in  einer  falben  ©tunbe  bie  Temperatur  bis  $um  hieben  er 
h^t,  unb  ba«  ©ieben  eine  halbe  Stunbe  Tang  unterhalten.  Cdßt  man 
bad  ipirfenffroh  eine  halbe  ©tunbe  in  (lebenbem  SBaflVr  unbbaö2>(- 
foft  bann  auf  40  ©rab  SHeaumur  abfüllen ,  ehe  man  ben  gfbeijttn 
&aumwollen$eug  hineinbringt,  unb  wie  gewöhnlich  barin  au6fdrbl,  fo 
fallen  bie  garben  etwaö  fdjwdcfcer  au3,  al6  beim  2luöfdrben  o^ne  w 
heriged  Äodjen. 

SBeingeifi  16(1  baä  Jpirfenfirohpigment  in  berSBärme  leiajferfll* 
in  ber  Ädfte  auf;  bie  2iuflöfung  i\t  braunrot^  gefärbt  2Baf[er  biefei 
geizigen  Aufguß  $ugefe£t  bringt  nicht  fogleich  einen  97ieberfd)lag  h"* 
oor;  nach  einiger  3eit  aber  wirb  bie  gliijftgfeit  frub  unb  fe|tröt$Ii(^ 
braune  glocfen  ab.  SEBenn  bie  weingeifrige  Snfufton  mit  oielemffiajftf 
vermifcht  wirb,  fo  entließt  gar  fein  Ütteberfchlag.  2>ie  geiflige  Slujfy- 
feit,  mit  SBajfer  oerbunnt,  reagirt  fauer  unb  rottet  eafmuöpapier. 
B.  £>ad  Chica  unb  baö  Crajuru,   auch  Carajuru  unb 
Caracuru  genannt.    X)ad  Chica  i|t  ein  g>flan$en»robuft 
oon  $iegelroti)er  garbe,  welches  burd)  9)?aceratton  ber  931<itt« 
ber  Bignonia  chica,  ein<ö  ®trauched  an$  ber  gamilie  ber  it% 
noncaceen  am  Drenocco  tu  9)?itrels2lmerifa,  gewonnen  wire.  2U 
J?  u  m  b  o  l  b  t  £at  e6  in  ben  Annales  de  chimie  et  de  physique, 
t. XXVII,  betrieben.    (S$  ijt  feinen  phpfjfch*"  unb  c^emiW« 
(Sigenfchaften  nach  bem  Crajuru  analog. 

2)aö  Crajuru  i(l  ein  garbmaterial,  welches  erft  feit  furj«n 
aus  $ara  in  fcrafilien  nad)  (Suropa  gebracht  wirb.  So  nl 
gldnjenber  oiolettbraunroth  gefärbt  unb  au*  farbjtoffreiaVr  ali 
ba$  Chica,  unb  färbt  mit  einem  we'it  fchönern  ©lan  j  ala  crrOr- 
Iean-53iren.  ©ad  Crajuru  bilbeteine  glanjenb  oiolettbraunroty 
auf  ben®tricr)  fupfergldn$enbe  ®ubjlan$,  welche  geruc^Iod  ifl  unb 
einen  nur  wenig  bitterlichen  ©efcr)macf  bejtjjt.  (5r  ijt  in  Saff« 
unauflöslich,  aber  auflöSlich  in  Wfohol,  Äther,  Dien  unbSfüw 
ohne  jeboct)  gan^lid)  for^tr  Sttarur  ju  fein,  brennt  mit  glanin« 
unb  hinterlaßt  eine  graue  ooluminöfe  tffcfce.    Mafien  lofen  ft 
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U\d)t  auf,  Mauren  aber  faden  (te,  o£ne,  wenn  fie  concentrirt 

ftnb  /  t^re  Sorbe  jrarf  ju  oerdnbern. 
Dad  Crajaru  fd?eint  bie  fdjon  früher  »on  ipancocf  ju  ©unana  an* 
gegebene  reinere  fugelfärmige  in  &aumrinben  ober  ^atmbldtter  einge* 
witfette  @ajjme£lforte  ju  fein.  Die  ©alibid  unb  anbere  wilbe  Singe' 
borne  fodjen,  um  ed  ju  bereiten,  bte  Stämme  unb  fdjon  rotten  dltern 
SMättern  ber  fcignonien,  lajfen  fie  bann  in  Jöljernen  ©efäfjen  macerr 
ren  unb  bad  Defoft  faulen,  bid  ed  ein  rot&ed  @a{jme£l  abfegt,  ftltriren 
burd)  ein  &aumrinbenfteb,  wafcfyen  bad  @a{jme£(  in  SEBajfer  aud  unb 
trocfnen  ed  an  ber  dornte.  Die  eingebornen  SÖilben  bebienen  ftd)  bie* 
fed  garbftoffed  juni  Sbemafen  ber  Jpaut,  entweber  um  jid)  gegen  geucfc« 
ttgfeit  unb  3iifeftenfri$  ju  fct)ü^en  ober  $ur  3>erbe,  $u  weitem  3wecfe 
(ie  i$n  mit  fettem  datapa  Öl,  @c$ilbfrötenfett  ober  bem  wo£lriea>en* 
ben  21üigatorfett  anrühren. 

C.  Dad  J?oI $  ber  Maclara  aurantiaca,  weldjed  geeignet  ijt, 
beu  3eugen  eine  fd)5ne  bauer^afte  IRanfingfarbe  $u  erriet» 
len,  bie  bem  0eifenwafler  wiberfie&t,  unb  bunfc  alfalifdje  Sauge 
ftcr)  er£o£t  unb  ferner  wirb,  fbeim  gärben  fod)t  man  bie  £0!$-- 
fpäne  mit  Äalfwajfer,  bem  75  $&eil  9>ottaföe  $ugefe£t  wirb, 
unb  färbt  bad  3*ug  in  bem  focfyenben  bunfelgelben  $abefo  lange, 
bti  ed  eine  ©ummiguttifarbe  angenommen  $at,  ringt  ed  aud  unb 
taudjt  ed  in  ein  SBaffer,  in  welchem  V30  3«nnfalj  aufgelofi  wer* 
ben,  woburefc  ed  eine  fcfcwefelgelbe  garbe  annimmt.  Die  fo  ge- 
färbte Saare  wirb  jejjt  rein  gewafdjen  unb  ilarfgefeift.Durd)  bie 
©eifenoperation  wirb  aller  gelbe  garbftoff  aufgelöjt  unb  nur  bie 
SHanfingfarbeiurucfgelaffen.  Die  SHanfingfarbe  fällt  um  fo  fd)6ner 
unb  bauer^after  and,  wenn  bie  SBaare  juoor  mit  ejfigfaurer 
£$onerbe  imprägnirt  wirb. 

D.  Der  Älgaroba-Srtraft,  oon  troefenem,  fproben,  glafigen 
J&rudj,  abfhingirenb  bitterem,  ^intenad)  etwad  füjjlid&en  ©efdjmacf, 
erteilt  ber  ©djafwolle  eine  bauer$afte  braune  garbe.  (5r  wirb 
aud  Buenos-Ayres  ju  und  eingeführt.  99?an  erhält  benfelbenaud 
ben  35o$nen  ber  ®d)oten  eined  in  Rio  de  la  Plata  unter  bem 
SWamen  Algaroba  befannten  fcaumed,  ber  in  bie  große  ©attung 
ber  tffajien  unb  Üttimofen  gehört,  ober  aud)  ber  Algarovilla,  einer 
fleinern  Cpe^ied,  burd5>  bloßed  tfuftäufen  ber  ©cfcoten  an  ber 
®onne  unb  Sftaceriren  in  SBafler,  bad  erneuert  wirb.  Der  Alga- 
roba-(£rtraft  beftyt  einen  feifenartigen  <E£arafter  unb  fdjäumt  in 
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SCBaffer  fe$r  flarf,  eine  (gigenföafr,  welche  mehrere  Warenarten 
be|ifcen.  (Sr  entölt  viel  ©erbfdure  unb  wirb  bofcer  aud?  jum 
©erben  oerwenbet. 
£.  SGBeniger  in  (Suropa  befaniit  ffub  einige  ojtinbiföe  S^^Poffe, 
beren  man  ficty  in  90?»fore  unb  im  $enfä)ab  gunt  gdrben  befctent, 
aufweise  @olln  aufmerffam  machte  unb  ber  Asiatic  Society 
in  Conbon  barüber  einen  ©eridjt  erwartete.  (£e>  jtnb  bieg : 

1)  2>a6  Capilly,  ein  auö  ben  grumten  ber  Rotilera  tincioria 
gewonneneö  rot£e$  «Puloer,  womit  bie  (Singebornen  ber  @eibe 
eine  blaffe  orangegelbe  garbe  erteilen.  X>iefe$  Pigment  tfl  £ar- 
jiger  SHatur  unb  fann  au<$  $um  Sdrben  ber  2afe  unb  gtrnijfe 
bienen.  £a0  $funb  baoon  fojlet  in  0)linbien  1  ©Willing  3  2>en. 

2)  £a$  Maddi-Chickha,  bie  Stfiube  einer  in  SCRpfore  eintet* 
miföen  litt  von  Morinda,  womit  (£alico  bunfelrotfc  gefärbt  wirb. 

3)  £>ad  Populi-Chickha,  ein  Sarb^of^ /  welc&eö  mit  Ü&fa- 
ttert  eine  fefcone  Sarminfarbe  gibt,  unb  womit  (Ealico,  nad)bem 
fie  eine  ?ifaunbei&e  befornmeii/  fdjön  rot^  gefärbt  werben  fönnen. 

4)  2>aö  Toudewa  unb  b.iö  Ak albere,  bie  beibe  eine  fcf)6ne 
gelbe  garbe  geben. 

©onfreoille,  welker  bie  ojiinbifdjen  gdrbereieu  befugte  unb 
ftd>  einige  Sa^re  benfelben  wibmete,  £at  eine  jiemlic^e  2inja^I  neue 
tnbifdje  9Pflan$enforper  naefy  graufreieb  gebraut/  beren  fic^  bie  gdrber 
unb  (Eoloriften  in  öflinbien  jitr  Sarjtellung  ber  colorirten  3i^e,  gou 
larbfl,  (Eacr)emir0,  Sftabraö,  %£erfe,  Surbaue,  $ague$,  $eppid>e  k.  be* 
bienen,  unb  bie  23erfucr)e  bamit  in  feinem  93aterlanbe  mit  gutem  Gr- 
folge  wieberfcolt.  99?ebrere  berfelbe  fiub  abftringirenber  Sttatur  unb  be- 
freien ber  Canbedfprad&e  nad)  in  golgenben: 

1)  ©ad  Sour oul-Puttaj,  welcr)e6  mit  einer  geeigneten  SBeije 
^urpur-  unb  93iolettfarben  liefert,  bie  oon  fo  eigen t$ü mitten 
Sönen  flnb,  old  fein  anberer  garbfloff  $eroor$ubringen  oermag. 

2)  £)ie  C  a  p  i  1  a  p  o  d  i  e ,  welche  für  ftcr)  allein  ein  dcfctefl  Orange 
gibt,  wenn  man  fie  blofj  mit  einem  Mali  be&anbelt.  2)ie  Orange-- 
färbe  ijl  eben  fo  fcfyon  unb  bauer^aft,  alfl  bie,  welche  mit  .Srapp, 
(SodjeniOe  ober  @anbel£o!j  in  93erbinbung  mit  einem  gelbfdrben» 
ben  $flan$enpigmente  erhalten  wirb. 

3)  2)a0  Vendium  unb  bie  Cassa  geben  ein  neueö  (Belb  unb 
dajte*  @run.  X)a$  ledere  wirb  in  Snbien  mit  (Eapwurjer  $n 
$0?abra$rot$  oerwenbet. 
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4)  Da«  Taynga-Odoo,  bie  Catapa  unb  Dintate  liefern 
einen  Saft,  oer  für  gemifchfe  bunfle  garben  unb  für  @$ttttrj 
verwenbet  wirb.  Der  @aft  eignet  (Ich  ganj  oordüglic^  für 
einige  Safelfarben. 

5)  £>a6  Jong-Koutong  au£  (T$ina  unb  bie  Acht- Boot 
au$  Bengalen  geben  rot&e  unb  Drangefarben,  auch  einige  fe$r 
fatte  unb  bauerfcafte  bunfle  9?uancen,  unb  $war  mit  benfelben 
»eijen,  welche  bei  und  mit  ber  Ouercitronrinbe,  bem  93ifet* 
£ol$*  ic.  nur  f)dle  Sarben  liefern. 

6)  Die  Sftinben  Lodu,  Odium,  Marudum  unb  Velum, 
liefern  $u  mehreren  Sfluancirungen  burch  fluffefcen  tauglicher 
abjtringirenber  Pigmente,  unb  für  (ich  allein  einige  fe£r  fchbne 
garben  auf  Solle,  ®eibe,  SBaumwoHe  unb  Seinen. 

7)  Da$  Tagarey-Verey,  ein  @ame,  erfejt  in  3nbien  bei 
ber  3nbigofüpe,  bie  in  Suropa  gebräuchlichen  oegetabilifchen 
unb  minerafifchen  Dedo.rnbationömittel. 

8)  X)aö  Myrobalan,  Tanikei  unb  Caducai  wirb  JU 
einem  fe$r  bauer^aften  Dunfefgrün  in  ber  Seppichfabrifation 
wn  $atna  :c.  benufct. 

9)  Da$  Yemangap,  eine  ^ßegu'fche  Stinbe,  gibt  gemtfchte  unb 
mit  mehreren  9ftetallauf(öfungen  fe&r  befldnbige  garben/  welche 
(ich  mittelfl  Bylaimby  fe£r  leicht  weif  d£en  lajfeu.  By- 
laimby ijl  eine  S&betV,  beren  (ich  bie  SWoutchpd  (Goloriften) 
3nbiend  bei  ber  gabrifation  ber  3ife  bebienen.  Bylaimby  ent-- 
£d(t  eine  frdftige  oon  ben  (E^emifern  noch  unbefannte  $flan* 
jenfäure. 

10)  Die  ©ogarinbe,  bad  Kino,  Ratania,  Obar,  Set- 
jan, N  o  o  n  a  unb  B  i  te. 
3<n  Allgemeinen  geben  tiefe  inbifchen  9>flanjenforper  garbemSfluan* 
cen,  welche  man  mit  ben  bei  und  bidfcer  bekannten  garbfloff™  unmög* 
(tch  hervorbringen  fann. 
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93on  bem  Saffot  unb  feinen  ßigenf^aften  im 

gärten. 

Der  ®aflor  (Carthamus  tinetorius  L.),  oud)  unIber 
Safran,  ©artenfaf  r  an,  Cartham,  S&orfleitfraut  ober 
Söürjtenfraut  genannt,  ifl  eine  einjährige  9>flanse,  welche  eigent- 
(id)  au$  bem  Oriente  unb  namentlich)  aud  Ägppten  abflammt,  von  »o 
auö  fte  nach  vielen  Odnbern  verpflanzt  würbe,  unb  feit  oielen  Sctym 
im  fublichen  Suropa,  in  Statten,  granfreicr),  Spanien,  Ungarn, 
Deutfchlanb,  Dftinbien,  auf  ben  ^Philippinen,  in  9J?ejrif o ,  fcufcÄrae* 
rifa  unb  ben  Antillen  eigenbd  für  ben  gdrbegebrauch  fultioirt  wirb. 

Die  ©aflorpflanje  erreicht  eine  J?öt)*  von  2—3  gujj,  hat  einen 
einfachen,  aufrecht  frer)enben,  runben  hörigen  unb  garten  ©ramm,  ber 
ftcf>  oben  in  oerfd)iebene  'Äffe  tjeilt.  SI3(op  bie  Blumenblätter  ber$flanj< 
enthalten  ben  Sarbjtojf,  fie  werben  von  ben  ®taubfdben  unb  Äelcbblat« 
tern  beim  Sinfamme In  befreit,  welche  fein  rotr)ee3  9>igment  enthalten. 

3n  ber  Söotanif  unterfcheibet  man  jwei  Varietäten  ber  ®aftor» 
ptTanje,  wovon  bie  eine  größere  Blatter  alö  bie  anbere  bejtyt;  bie  $lu» 
menbldtter  ber  beiben  21rten  aber  gleichartige^1  ^tgment  enthalten. 

Die  befonbere  @üte  be$  teoantifchen  unb  vornehmlich  t>ed  eg^ti' 
fchen  ©aflore)  h^ngt  einzig  von  ber  3"bereitung  ber  Blumen  unb  nt<|t 
von  ber  Sftatur  ber  ^flanje  ab.  3n  (Sgvpten  werben  bie  Blumenblat« 
ter  nicht  eher  eingefammeit,  ald  bid  fte  $u  venvelfen  anfangen,  bann 
aber  fcgleich,  wenn  fte  noch  frifch  ftnb,  nach  ben  Beobachtungen  von 
Jpaffelqutjt  unb  9?iebur)r,  jwifcr)en  jtvei  Steinen  $erquftfa)t, 
um  ben  <§aft  audjuprejfen,  hierauf  auf  Watten  au6geftreut  unb  an 
einem  fchattigen  Drte  getroefnet.  Die  auf  foldje  2lrt  ^bereiteten  uib 
biö  auf  einen  $unft  getrockneten  Blumenblätter,  welche  unter  ben 
Sflamen  Safran  um,  @a  fronen,  in  ben  ipanbel  gebraut  »erben, 
vertieren  einen  großen  ir)ree3  gelben  q>igmento,  weldjeö  bem  9t# 
färben  hinberlich  ijr. 

Der  eg 9 p ti f er) e  &aftor  unterfcheibet  ftcr)  von  bem  italieni' 
nifchen  unb  beutfcr)en,  welcher  fo,  wie  bie  Blutr)en  aufbrechen,  finge- 
fammett  unb  ohne  3ubereitung  in  ben  Jpanbel  fommt,  baburch/  baf  er 
weniger  elaflifcr),  reiner,  etwa*  feucht  unb  in  Waffen  jufammengebrurft 
»fy  wogegen  ber  teuere  mehr  troefen  unb  locfer  erfcheint.  Der  feine 
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egpptifcfje  Saflor  befielt  in  furjen,  jarten,  fraufen,  rotten  mit  gelb* 
lieft  eingeforengten  gaben;  ber,  welcher  um  (Zwo  herum  wdchfl,  wirb 
bem  in  Öberegnpten  gebauten  an  ©ute  oorgejogen. 

©er  ojlinbifche  Saflor,  namentlich  ber  oon  2tmboina  unb 
mehreren  benachbarten  üttoluefen,  welcher  oon  befonbererGJute  ifl,  wirb 
naeft  bem  (Sinfammeln  auogewafchen,  gepregt  unb  in  Keine  runbe  flache 
»robchen  geformt.  $8  a  n  c  r  o  f  t  fyricftt  oon  großen  Ouantitdten,  welche 
oon  DjlinDien  nach  ©roßbritannien  ausgeführt  werben. 

£>er  f  übamerifanif  che  Saflor  auö  (Solombia  ifl  oon  einer 
fefcr  feinen  Oualitdt.  £>enfelben  £fc)arafter  befljjt  ber  Saflor,  welcher 
oon  ben  weflinbifchen  3"ftfn,  indbefonbere  oon  3ömaifa/  nach  (Euro* 
»a  gebracht  wirb.  £>er  f p  a  n  i  f  ch  e  S  a  f  l  o  r  zeichnet  ftch  burch  feine 
Oute  oor  bem  tn  granfreich,  einigen  Steilen  be6  SlfajfeS  unb  in  3ta* 
Iten  fultioirten  Saflor  oort£eilfc)aft  aud.  3>rima' Sorte  fleht  bem  bejlen 
egnotifchen  nicht  nach,  ©er  i  t  a  ( t  e  n  i  f  c$  e  ober  fogenannte  9t  o  m  a  n  e  r 
fcheint  in  ber  3ubereitung  oernachldßigt  $u  fein,  er  enthält  fe£r  oie( 
gelbed  unb  nur  wenig  rot&fdrbenbeä  $igmenf. 

2>ie  ungarifche  Saflorfultur  unb  bie  jwecfmdßige  3«« 
bereitung  beffelben  oerbanft  b*m  ©roßhdnbler  3-  $rep'S  $u  qpejtt) 
i^ren  grogartigen  unb  mächtigen  tfuffchwung.  2>urch  i£n  würbe  juerfl 
ber  inldnbifche  Saflor  einer  $wecfmdßigen  3ubereitung  unterworfen/ 
woburch  baö  $>robuft  nicht  nur  bem  bejlen  aleranbrinifchen  Saflor 
^letchgeitellt,  fonbern  an  rotier  $igment»2(u«giebigfeit  benfelben  noch 
ubertrifft.  <prep'd  belegte  biefe*  oerebelte  Sflaturprobuft  mit  bem  Sfla-- 
men  »Fl o res  carthami  Preysianae,«  unter  welcher  83enen= 
nung  ee»  in  großen  Ouantitdten  in  ben  Jpanbel  gefegt  würbe.  Um  mich 
oon  bem  S8ert)alten  biefer  oerebelten  Saflorblumenbldtter  &u  ben  fein- 
den orientalifchen  unb  romifchen  Sorten  in  ber  2tnwenbung  ber  gdrbe» 
rei  $u  überzeugen,  unternahm  ich ,  Durch  2lufforberung  oon  q>re»'$ 
oeranlagt,  im  3a£re  1823  eine  9tei£e  oergleichenbcr  «Qerfuche,  in  03e* 
$iefc)ung  auf  ben  ®et)alt  beö  rotten  ^igmentö  berfelben ,  unb  fchrieb 
eine  2(b^anblung  baruber,  welche  in  2)ingler'$  polntechnifchem 3w 
nale  (83b.  12,  S.  333—337)  abgebrueft  würbe.  93ei  biefer  oerglei* 
chenben  Unterfuchung  ergaben  ftch  al6  SRefultate : 

A.  äußerliche«  2lnfe&en.  garbe.  £>ie  Flores  carthami 
Preysianae  ftnb  fd)dit  ponceaurott),  bie  $>rima*Sorte  beS  orien- 
talifchen Saflord  ifl  bagegen  heller  unb  mit  gelben  BMuthen 
untermifeftt.   2>ie  befle  röraifche  Sorte  ifl  brdunlichrot£  oon 


Digitized  by  Google 


garbe.  Die  garbe  bee  neuen  $>robufted  jei^net  ficr)  bemnad) 
im  Äufjern  fdjon  »ortr)eifi)aft  oon  ten  anbern  ®aflorforten  au$. 

B.  VI  u6j  ier)  tt  ng  bee)  gelben,  in  Sßaffer  auflösbaren 
^Pigmente).  Die  Huöfdjeibung  beö  gelben  'pigmeurd  ber  vor- 
der in  gleicher  Temperatur  gut  abgetrocfneren  <2>aflorforten  ge< 
fc^ar)  auf  bie  gew6r)ulicf)e  ?Crt/  »ermittelfl  wieberfrolten  forafälti- 
gen  tfue)wafd)enf3  unb  Tretend  in  leinenen  deuteln  in  fliejjenfcem 
SBajfer.  Die  oora  gelben  Pigmente  »oflfommen  befreiten  earjor* 
blumen  würben  hierauf  in  gleicher  Temperatur  getrocfnet  unb 
gaben  folgenbe  ©ewid)td  SKefultate: 

4  'pf unb  ber  angemenbeten  Flores  carthami  Preysianae 
wogen  2  $funb  28  C'otr);  93crlufl  1  Pfunb  4  Cott). 

4  «pfunb  egnpttfd)er  ©aflor,  9>rima-@orte,  wogen  2  $funb 
12  Cotr);  «ßerlu»!  I  $funb  20  Cotl). 

4  $funb  römtfdjer  ©aflor  wogen  1  $funb  28  Cotr);  »er» 
lujt  2  3>funb  4,  Cott).  . 

C.  2u6&ie$ung  be$  rotten  Pigmente}.  Die  eben  bejeifr 
neten  audgewafdjenen  @aflorforten  würben  jebe  einzeln  mit  einer 
gleichen  SÖajTernienge  ju  einem  iöreie  angerührt,  unb  jeber  ber- 
felben  22  Cott)  frnjlallifirtee  for)lenfäuerlia)ed  Sflatron  $ngefefrr, 
3  Stunben  fle^n  gelajfen,  hierauf  ausgepreßt  unb  ben  9tu<f» 
jlanb  fo  lange  mit  S&affer  ausgelaugt,  bi6  bie  glitffigfeit  »ojfer» 
flar  blieb.  Den  wrfdjiebenen  ®aßoraud$ügen  fe£te  id)  gleich 
Sttengen  in  S&afjVr  gelötfer  gßeinfteinfäure  $u,  unb  entfärbte 
foldje  mit  wei  jjgebleicrjten  »aumwollengeweben  »on  gleicher  üii* 
lirat  im  ©efpinnfre,  welcfce  baö  Pigment  oollfommen  aufnahmen. 
(5ö  ergaben  ftd)  in  ber  Quantität  bed  rotten  pigmenti  ber  brei 
oerfd)iebenen  ödflorbdber  folgenbe  Sfefultate: 

Die  bet)  qßren'föen  färbte  bad  Doppelte  ©erotd)t  mer)r  $3mim-* 
wollengewei'e  rofenrotr)  ale)  ber  alejranbrinifcrje  @aflor,  unb  Ut 
romifdje  (raub  bem  oerebeften  ungarifa>en  an  ©er)alt  oon  rotten 
garbjloff  über  viermal  nacfj.  ©egen  ganj  feine  fpanifö* 
®orte  behauptet  ber  Prendfcfte  einen  $)ortr)ei(  von  40  —  45 
Procent.  SSBenn  man  ben  ®ewid)t6oerluj}  &wifd)en  bem  oerebd* 
ten  ungarifdjen  unb  bem  orientalifdjen  ©aflor  burcr)  flSerfutr) 
B  in  (£onftberation  $ier)t,  follte  man  geneigt  werben,  ju  gfau» 
ben,  Daf  beibe  Korten  niet)t  fo  bifferent  $in|i<$tna>  i^red 
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haltea  an  rotheni  Pigment  »on  einanber  abfielen,  unb  bot^  ift 
eö  fo,  wie  93erfuch  C  beittltc^  bewetft. 
D.  21  n  it>  e  it  b  u  11 9  t»  e  6  oerebelten  @  a  f  f  0  r  d  in  bett  g  d  r* 
b  e  r  e  t  e  n.  Vermöge  feined  reichen  ©ehalted  an  rothem Pigmente 
eignet  ficf>  biefer  ®aflor  oorjugdweife  fdr  bad  gdrben  ber  §ei* 
ben-,  baumwollen*  unb  £etnengewebe,  fo  wie  $ur  Bereitung  bed 
<£arthamin.  2luf  bie  Hrt,  wie  tyrend  ben  ungarifc&en  Matur* 
faflor  ju  oerebeln  verfielt,  lafjt  fuh  auch  ber  beliefere  unb  ber  in 
anbern  Cdnbern  erzeugte  eben  fo  gut  oerebeln ;  ein  ©egenßanb, 
welcher  bie  h^hfre  2lufmerffamfett  oerbient. 

Gonferoation  unb  93 erf dlf cf>u ng  bed  im  ipanbel 
oorf  oramenben  ®aflord. 

Da  ber  faflor  bei  einer  nacfcldjHgen  Aufbewahrung  bem  ©erin* 
gerwerben  ober  33erberben  leidet  unterworfen  ij),  fo  glaube  ich  folgenbe 
93orfict)tdmafjregeln ,  benfelben  in  bie  Cdnge  jtt  conferoiren  ,  ^ier  an- 
fuhren $u  muffen.  Diefe  finb: 

a)  Daß  man  ben  @aflor  oon  aller  geuchtigfeit  ferne  h<»tt,  bamit  er 
ntc^t  moberig  wirb ; 

b)  baß  man  benfelben  in  gut  oerfefef offenen  ©efdßen  an  einem  f?n< 
(lern  Orte  aufbewahrt,  weit  bie  2(udtrocrnung  bemfefben  fd^a* 
bet;  wo$u  (ich  ein  guter  troefener  Äetler  am  beften  eignet. 

93  e  r  f  d  I  f  ch  t  wirb  ber  ©aflor  juwetlen  im  Spaniel  angetroffen.  Die* 
frd  geflieht  balö  mit  ein«  geringen  ®orte,  welche  föledjt  ober  fehler« 
haft  zugerichtet  worben,  balb  mit  glumineU  ober  SKingelblumen ,  unb 
hin  unb  wieber  auch  mit  gafern  anberer  ftrohartiger  ^flanjen.  Der 
geübte  Jtenner  unterfcheibet  burch  bad  bloße  2luge  fchon  bie  gute  oon 
ber  fd)(ecf>ten  Oualitdt;  für  ben  gdrber  wdre  ed  jeboch  anjurathen, 
eine  Heine  9>robe  auf  SÄothfdrberei  $u  unternehmen,  um  aller  £du-- 
frhung  oollfommen  $u  entgehen,  welche  auf  folgenbe  2Crt  am  fetchteften 
vorgenommen  werben  fann : 

(Sine  genau  abgewogene  SRenge  ®aflor  wirb  in  SB  affer  fo  fange 
gefnetet/bid  fein  gelbed  3>igment  mehr  abfliegt,  bann  mit  fohlenfduer* 
liebem  Patron  behanbelt,  unb  hierauf  bad  Pigment  mit  (Sitronenfdure 
auf  weiß  gebleichte  Söaumwollengewebe  oon  befrimmtem  ©ewichte  nie* 
bergefcfclagen.  2lud  bem  garbentone,  ben  ber  Kattun  baburefc  annimmt, 
fann  man  auf  ben  ©ehalt  au  rothem  garbfloff  einen  ©chluß  Riehen. 

Durch  chemifche  3erglieberung  \)<xt  Garthe  lernt  Dufour 
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gejeigt,  bafj  1000  Steife  bed  beften  im  £anbe(  oorforamenben  §af« 
lord  nicht  me$r  ald  5  ££eile  wirflich  rot$ed  Pigment  (<£art^atnin) 
enthalten. 

Pigmente  bed  @aflord. 

©er  ©aflor  entölt  jwei  Pigmente,  ein  gelbfdrbenbed  utib ein 
rotfrfdrbenbed ,  bie  i£rer  «Watur  nact)  ganj  oerfchiebene  <5igeiiftt)often 
beftgen,  unb  jich  wie  ©ummi  unb  £arj  $u  unterfdjeiben  fdjeinen. 

©ad  gelbe  ^ßigment,  welched  alfalifdje  (Sigenfchaften  fce- 
fifct,  ift  allein  in  SBajfer  auflodlich  unb  erfcheint  in  ber  fluflöfung  in» 
mer  trübe;  fcinjugebrachte  Säuren  machen  bie  garbe  ^eOer;  Ütialin 
bunfler,  mehr  in'd  Draniengelbe  neigenb;  bribe  bewirfen  barin  einen 
geringen  in'd  galbe  fpielenben  «Hieberfchlag,  worauf  flcr)  bie  Slüjfig- 
feit  aufhat.  Der  2llaun  bilbet  einen  bunfelgelben,  nicr)t  fe£r  betrat 
liehen  SRieberfchlag.  3innauf(öfungen  unb  bie  übrigen  nt etaOtf cf^en  Huf' 
Iöfungen  bewirfen  $rd$ipitate,  welche  feine  fonberlichen  JRefultate  w> 
fpredjen.  SÖegen  feiner  geringen  ©auerhaftigfeit  »erbient  bad  gelbe 
Pigment  in  ber  garberei  feine  befonbere  Hufroerffamfeit.  Sd  wir* 
überall  in  ben  Sßerf jldtten ,  wo  rot£  gefdrbt  wirb,  beim  Untmftm 
unb  Hudfneten  mit  bem  SEBajfer  ald  nujjlod  weggelajfen. 

©ad  rott)e  Pigment  beö  ®aflord,  welchem  2> d b e retner 
ben  tarnen  »(Sarthamin*  gegeben/  reagirt  fauer ,  ifl  in  SBaff« 
nicht  ladbar,  bat)er  man  ftch  jur  Huflofung  unb  (Srtraction  beplien 
ber  alfaltfchen  ©alje  bebient,  woraud  bad  Pigment  für  tea)nifoc 
Änwenbung  mittel)!  einer  ®dure  gefallt  wirb. 

3(t  bem  ®af!or  burcr)  oftered  dudwafchen  fein  gelbed  g>igment 
entzogen,  fo  ertrat)irt  ber  SBeingeijt  nur  noch  eine  fchwache Sinetur. 
2tyenbe  21  If alten  machen  bie  audgewafcfjenen  Blumen  gelb  unb  Die 
audgebriicfte  gfüjfigfeit  ifl  gelb  oon  garbe.  SBirb  bad  alfalifaVSali 
in  ber  gliijfigfeit  mittelfl  einer  edure  neutralifirt,  fo  entfielt  eine 
rothliche  Trübung,  unb  ed  fernlagt  ficr)  ein  geringer  r6t$liö)gefeer 
JWieberfc^lag  ju  Söoben.  ©ie  üöfung  bed  2(laund,  fo  wie  bie  Bnf^ 
fungen  bed  3innd  unb  3infd  in  einer  ®dure  bilben  einen  gelben, 
bie  (Sifen*  unb  Äupferauflofungen  einen  in'd  ©rüne  fpielenben  Wie 
berfchlag.  90?it  fo^enfauren  alfalifcfjen  @al$en  geben  bie  ©to« 
einen  beträchtlichen,  in  ber  garbe  rot&lidjen  Sttieberfchlag,  allein  &« 
^chattirung  bed  rotten  mobiftcirt  fiä)  jebedmal  nach  ber  in  2ui»«' 
bung  gebrachten  @dure.  älaun  bringt  mit  einer  fo^lenfaaren  alfali» 
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Wen  ©afjauflofung  etttfti  rotten  ^röjipitdt  $er»or,  ber  fo  Ieicfct  ift, 
baß  er  gewollter)  in  bem  Ciquibum  um^erfd^wimmt.  2>a6  rotfre  ^tg* 
ment  oed  ®aflorö  iß  fo  emofinblid)  unb  fo  leidet  in  ber  garbe  ju  oer-- 
dnbern,  bog,  wenn  man  $u  feiner  Tluflöfung  SEBärme  anwenbet,  bie 
burcr)  ©duren  bewirften  Sflieberföldge  feine  fo  intenftoen  gorben^d- 
nomene  barbieten. 

©einer  fauern  SHatur  jufolgc  bildet  bad  rot$e  Pigment  be«£af* 
lord  mit  ben  2Ufalien  befonbere  §af$e ,  oon  welken  einige  wie  bad 
cart^aminfaure  SWatron  in  feibenarttgen  gldn&enben  Nabeln  frnftallift' 
ren.  2>tefe  @al$e  ftnb  farblos  unb  jeigen  bie  nur  ho  urbige  (Eigenföaft, 
baß  fie  mit  oen  oegefabilifdjen  Mauren  einen  gldn&enb  rofenrot^en  Slie« 
berfd>lag  geben. 

2>aö  reine  in  Heine«  oridmatifdjen  Nabeln  oon  leidjt  bitterem 
©efcfcmacfe  erhaltene  <£artt)amin  wirb  nad)  $  r  e  i  f  f  e  r  bargeffeüt,  wenn 
bem  @of!cr  bod  gelbe  <p  ig  ment  in  wenig  fot)lenfduerlid)em  [Ratron* 
waffer  ausgesogen,  bann  bad  (Eartr)amin  burdj  iöleiojrnbjöbrat  als  car« 
t&aminfaureö  Söleiornb  gefallt  wirb.  £>iefeS  oor&er  gut  auSgewafdjenc 
®alj  wirb  ourd)  einen  Überfluß  oon  ©(fowefelwa jferjtoff  jerfefrt ,  wo* 
nact)  bie  gliijfigfeit  burdj  freiwillige  «öerbunflung,  ober,  wenn  fie  $in* 
reic^enb  gefdttigt  war,  augenblicflid)  baö  reine  (Sart^amin  in  weifen 
Nabeln  liefert. 

SBenn  baS  burcr)  biefen  SGBeg  erhaltene  Gartr)amin  mit  ©auerfloff 
unl>  2llfalien  jufammen  gebraut  wirb,  erleibet  eS  eine  merfbare 
«öerdnberung.  (SS  färbt  ft$  »löfclidj  gelb  unb  alSbann  rofenrotr),  ana« 
log  bem  5Rot&  beS  0aflorS.  2>iefer  @toff  lofi  fid)  fer)r  gut  in  älfalien 
auf,  unb  burcfc  9?eutralifation  ber  Cöfung  bur$  (Sitronenfdure  werben 
rotfr)e  glocfen  niebergefcfylagen ,  welche  ^r  ei  ff  er  >(Ea rt^amein« 
nennt. 

2>ie  $öeftanbtr)eile  beS  ungefärbten,  beö  gelben  unb  beS  rotten 
<£art$amin  ftno  folgenbe: 


X)aö  audgefd&iebene  reine  rotr)e  Pigment  beS  0af* 
lorS,  <Eartr)amin,  Rose  vegetal,  Rouge  vegetal, 
aua)  <pflanjenrotr)  genannt,  ift  ein  im  £anbel  oorfommenbeS, 
und  $uer|l  burcfc  bie  granjofen  überliefertes  garbmatertal,  welche«  in 


&o$lenfh>ff: 
SBajferftoff: 
®auerftoff : 


Unqtfdrbret : 


76,10. 
4,38. 
19,52. 


(Selbe*: 
69,57. 
3/  38. 
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trotfenem  blätterigen  3ufianbe  mit  bronceartigera  pfauengrünem  ®olp» 
gfan&e  aaf  ber  Oberfläche  erfdjetnt  unb  in  cnltnberförmigen  bleiernen 
8—16  Unjen  enthaltenen  fcüdjfen  aud  2oon  unb  Üttarfetlle  besagen 
wirb. 

3m  Jpanbel  unterfct)etbet  man  jwet  Korten  biefer  Foflbaren  gar* 
benfubflanj,  beibe  in  trocfener  gorm.  $rima » dualität  oon  briOant 
pfaugrüner  golögldnjenber  Oberflddje  unb  ftarf  r}eroorjlecr;ettbem  aro- 
matifcrjen  Zitronen*  ober  Cimoniengernd)  wirb  $u  ben  fogenannteB 
®cfjtninfbldttern  (Rouge  en  feuille),  ju  Rouge  d'Espagne,  Rouge 
de  Portugal  unb  Rouge  en  assiette  ou  en  tasses  gebraucht.  @ie 
gilt  ftetd  30 — 35  $rocent  rae£r  ald  bie  jmette  0orte.  Diefe  unter- 
fdjeibet  ftcf>  burd)  eine  brdunlicft  rot£e  garbe,  o^ne  gldn$enbe  Ober* 
flache  unb  bur<$  etwae  rotbrigen  ©erud).  Die  Cooner  unb  ÜÄarfeiUer 
(Eartframinfabrtfanten  liefern  bae  rot$e  Pigment  aud?  in  flujfiger 
gorm.  3mei  3>funb  biefer  glüjfigfeit  enthalten  aber  nicr)t  mr$r,  afa 
eine  Unje  bee)  irocfenen  $>igment$. 

Der  reine  audgef ergebene  rot£e  garbjtoff  beö  <2>aflord,  baö  Ronge 
vegetal,  wirb  baburd)  erhalten,  baß  man  bte  mit  @aflor  rot^^efärb- 
ten  »aumrooUenlappen  in  föwatfce,  falte,  fo^fenfaure  Natronlauge 
bringt,  welcfje  bie  garbe  abjier)t.  Die  Sappen  werben  naef^er  ane>- 
tvunben  unb  in  ber  glüffigfeit  bad  Rouge  vegetal  bur$  (Eitronenfaf* 
ntebergefei)  lagen ,  gefammelt  unb  auf  9>or$elainp(atten  abgetrotfnrt. 
Die  fabrifmdfiige  DarjTellung  bed  (£art£amin  unb  bte  Bereitung  ber 
dE>ine(tf4en  @$mtnfbldtter  mit  bemfelben  Jabe  id)  im  3a&re  1826  in 
ber  <£  r  f  erj-  unb  ©  r  u  b  e  r'fdjen  aUgemeinen  (Sncoclopäbte  bei  bent  21t 
tifel  Carthamus  tinetorius  betrieben. 

3nroenbung  b  e  d  (£art$amin  $ u in  garbe n. 

3n  ber  Reiben--,  SBauramoHen  *  unb  Ceinenfdrberei  tfl  ba$  £«» 
t&amin  ald  audgefefciebene  unb  für  ftcfc  au*  bem  Öaflor  bargejWIte 
garbfubftanj  erfl  feit  beiläufig  80  3«&ren  im  ©ebraud).  läft  fi* 
auf  alle  jene  Stoffe  amuenben,  welche  früher  audfdjliejjltcf;  mit  £flf' 
for  gefärbt  mürben.  33eim  gdrben  ber  SßBaare  mirb  bad  (Eart^atnin  in 
einer  ^orjelain-  ober  ©la$reibefcr)ale  mit  SBaffer  $ttm  feinften  §flft 
abgerieben,  unb  burefc  3«fa|j  oon  SBaffer  in  »dfferige  ?fuflöfung  w 
manbelt.  Daö  fein  $ert$eilte  ^igment  fei$t  man  buref)  ein  feined  w'v 
flc*  fcaftfteb  unb  reibt  ben  SKücfjlanb  fo  lange  »ieber&olt  mit  ©äff« 
ab/  bid  aü"e$  Pigment  abgelaufen  unb  auf  bent  &tebe  ntcf;t$  mefcr  ju» 
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rücf  bleibt.  3e  feiner  bie  garbe  abgerieben,  mit  Gaffer  serielle  wirb, 
um  fo  ergiebiger  jeigt  fte  ft*  in  Der  gdrberei.  Sie  $u  fdrbenbe  SBaare 
befommt  nun  feine  weitere  <8orricf)fung,  ald  bog  man  fte  trocfen  in 
bie  wäfferige  (Sartjamin-glüjfigfeit  bringt,  unb  barin  fp  lange  mit  ben 
Rauben  fcin  unb  wieber  $ie£t,  bis  ber  gewünfäte  garbenton  erreicht 
i\h  2>ie  fo  gefärbte  SBaare  wirb  auf  ben  SRingpfa&l  geföfagen  unb 
vermittelt  beö  SSBinbeftocfeö  gut  audgewunben,  t>amit  bie  ablaufenbe 
glüffigfeit  ftc$  wieber  in  bem  ©efdge  fammelt.  £>a6  ©efdß  jum  gar* 
ten  felbjl  i|t  nirf>t  großer,  unb  lie  glüjfigfeit  betragt  nic&t  me&r,  alö 
$u  einem  ©tücf  SBaare  ober  einem  $>acfe  ©am  erforbert  wirb.  83eim 
$meiten  ©tücf  fefct  man  wieber  abgeriebene  garbe  $u,  unb  färbt  bamit 
fo  lange  wecr)felweife  fort,  aU  man  nocr,  Saare  6u  färben  frat.  3f*  We 
Sßaare  gut  außgewunben,  fo  fa*t  man  fie  auf,  lüftet  fte  unb  bringt 
fte  unmittelbar  in  ein  fd)WAcr)e0  #ab,  worin  $uoor  eine  ©aljoerbin-- 
fcung  aufgeloft  worben. 

Unter  ben  oerfdE)iebenen  @al$oerbinbungen  fanb  id)  ben  2llaun 
unb  baö  Äoc^falj  am  geeigneten,  weit  biefe  @al$e  wohlfeil  unb  ba* 
Pigment  beö  <£art$amin$  aud  feiner  wdfferigen  C6fung  am  fd&onfien 
nieberfcfjlagen.  (Sine  2luflofung  bed  weifen  flrfenif*  bewirft  «war  baö* 
felbe,  ijl  aber  feiner  giftigen  <£igenfcr)aft  wegen  burc&auö  ntcfet  anju* 
ratzen.  Um  bafl  @aljbab  bar$uftellen,  löfe  man  eine  biefer  ©oljoer« 
vinbutigen  in  SEBaffer  auf  unb  fe£e  oon  ber  Huflöfung  bem  falten  SGBaf-- 
ferbabe  fo  oiel  $u,  biö  bie  glütfigfeit  wenig  faljig  reagirt.  99?an  fcafvele 
nun  bie  SBaare  in  ber  2Banne,  worin  ftcr;  bie  bereitete  glüfjtgfeit  be* 
finbet,  einige  SWale  $tn  unb  wieber,  ne£rae  fie  £erau6,  fvüle  fte  am 
Sbacr)  ober  gluf,  winbe  fte  aud  unb  trocfne  fte  an  einem  f<r)attigenOrte 
forgfdlttg  ab. 

&ei  2>rucf fabrifafen,  wo  bie  fdjon  gebrucften  ober  gefärbten  gar* 
fren  feine  @dure  oertragen,  eignet  ftcr)  ba$  ausgegebene  Gart&amin 
vor  bem  gefduerten  @aflorbaoe  »orjugöweife  $um  gdrben ;  wie  biefe« 
bei  nacr,tfe$enben  2lrtifeln  ber  gaü  ifl: 

a)  Lapis  Iris.  @ie  werben  bargejtellt,  wenn  bie  gabrifate  ganj 
wie  Lapis  aufgearbeitet  unb  in  bem  (Eart&aminbabe  gerottet 
werben,  woburcr)  ber  hellblaue  Snbigogrunb  al$  9>ur»ur»io(ett, 
bie  weifen  Objefte  aldSHofo,  bie  citronengelbe  garbe  aldDranien-- 
gelb  unb  bie  grüne  garbe  in  einem  eigentümlichen  Son  erfdjeint. 

b)  0?a»oleonögrün  unb  ©  o  l  b  g  e  l  b  wirb  aufgearbeitet,  tnbent 
bie  SBaare  mit  ber  weifen  S&onreferoe  bebrucft,  in  ber  falten 
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3nbigofupe  mietelblau  gefärbt,  nad)  vorhergegangener  Steinigung 
ba*  ©anje  mit  ejfigfaurer  $t)onerbe  imprägntrt  unb  in  einem 
gelbfärbenben  babe  aufgefärbt  wirb.  SBirb  tiefe*  gabrifat  im 
(£artt)aminbabe  gerottet,  fo  oerwanbeln  ficr)  bie  citrortengelben 
Objefte  in  ©olbgelb  unb  ber  grüne  ©runb  in  SHapoleongrün. 
c)  €>owor}l  in  ber  ä(r)teniöaum«)olIenfammet'(iD?and)ejter  )Srucfe- 
rei,  als  aud)  ba,  wo  bie  garben  burd)  fodjenbe  SSBajTerbämpfe 
entwicfelt  unb  befejtigt  werben,  ftnbet  baö  auSgefctjiebene  rotje 
^aflorpigment  ((Eart^amin)  öfter*  2lnwenbung.  Qsben  foati^in 
ber  Reiben*  unb  ©eibenfammetbrucferet. 

Huer;  für  ben  JJaudbebarf  uuferer  grauen  ijt  bad  (Eart^aimn 
ein  oortrefflidje*  Wittel,  mit  leidjter  9)?ur)e  tr>re  ^u^gegenfränbe 
felbft  rotr)  ju  färben.  @ie  fönnen  ftcr)  baburct)  ben  Söerbruj;  er* 
fparen,  welchen  ir)nen  ein  fct)lecr)ter  &aflor  oerurfad)t,  unb  alle* 
jeit  fcrjön  gelungene  SRefultate  ftcr)  oerfprecr)en ,  wenn  fte  aU  fol« 
jiged  $ab  entiveber  ben  2llaun  ober  bae)  Äüdjenfalj  anwenben. 
3n  ber  @cr)af  wollen  färberei  wirb  ba*  Gart&amin  eben  fo  »e* 
nig  al*  ber  €aflor  angewenbet,  bagegen  liefert  e*  eine  »ortrejflity 
garbe  jum  ÜÄalen  auf  baumwollen*  unb  ©eibenfammet,  um  bie  natur* 
licfce  garbe  ber  SRofen  barjujiellen.  2tucr>  al*  eine  fööne  BHufdjel*  ob« 
fogenannte  SSBajferfarbe  bient  e*  $um  3üurainiren  auf  Rapier. 

2lnwenbung  be*  ®aflor*  in  ber  gär be fünft. 

2>a*  rotf)e  Pigment  beeeaflor*  erteilt  ber  ®c$afmolle eine  jie* 
Ii*  föone  rotje  garbe,  bie  aber  balb  in  Orange  übergebt,  unb  fo  w- 
bejiänbig  ijt,  baß  man  nie  ©ebraucr)  baoon  macr/t.  ü)?an  bebient  ficb 
ba£er  bejfelben  audfdjliejHicr)  nur  in  ber  Reiben-,  baumwollen-  unö 
Ceinenfärberei ;  nur  ijt  ju  bebauern ,  ba£  biefe  fcr)öne  rofenrot^e  garte 
auf  allen  biefen  Stoffen  burd)  fein  «Wittel  bauer f)aft  gegen  bie  &n»ir' 
fung  be*  Cicr)te*  unb  ber  Cuft  bargeftellt  werben  faun. 

3um  gärbeu  mit  bem  rotten  garbjtoff  wirb  bem  ©aflor  M 
öfterer)  2lu*wafcr)en  in  fliefjenbem  SBajfer  ba*  gelbe  Pigment  ooDfom- 
men  entzogen,  welct)e*  am  jwecfmäfiigften  oaburcr)  verrichtet  wird,  Ui 
man  ben  @apor  in  feinen  leinenen  @äcfen  in  gluß  einhängt  unb  \t 
lange  unter  fortwär)renbem  fcegiefjeu  mit  glufjwaffer  austreten  unb 
wieberr)olt  im  glujfe  au*fd>weifen  lägt,  bi*  fein  gelbe*  Pigment  mejr 
au*ge&ogen  wirb.  2>er  feine*  gelben  ^igment*  gän$licr)  entzogene  0af 
lor  wirb  jefct  mit  fo£lenfäuerltcr;emÄali  ober  Sflatron  unb  f)inreia)enfcfni 
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SOBajfer  in  ben  ©aflor* Apparat  gebraut  unb  in  bad  ertra^irte  abgelaf* 
fene  ©aflorbab  bie  @dure  jur  Sfleutralifation  bed  alfalifcfeen  £aljed 
gegeben,  wonach  bie  SSBaare  in  bem  »abe  gefärbt  werben  fann. 

gür  bie  ©aflorfdrberei  £abe  ich  »or  beiläufig  40  Sa&ren  juin  Aud* 
jie^en  bed  rotten  $igmentd  einen  Apparat  conjiruirt,  woburch  fein 
garbjloff  verloren  gebt.  Diefe  Vorrichtung  entfprach  fo  fe£r  ben  SBün» 
fct)f n,  baß  fte  mit  Danf  in  ben  SBerfjtdtten  Deutfchlanbd  aufgenom* 
men  unb  fall  allgemein  in  Audfüt)rung  gebraut  würbe. 

Der  Apparat  befielt  in  einem  oierecfigen  $oljernen  Äajren,  ber 
fxd)  nach  "nten  fo  verjüngt,  baß  ber  Durchmejfer  am  »oben  jwei  €0?al 
Heiner  ald  oben  ijl.  Der  Mafien  $at  einen  boppelten  »oben ,  wooon 
ber  oben  bewegliche  4  3oU  über  bem  untern  ober  eigentlichen  »oben 
angebracht  burchlöchert  unb  auf  ber  untern  ®eite  mit  gebleichtem  gro< 
ben  »aumwollenjeug  befchlagen  ijt.  3wifchen  biefem  unb  bem  eigent« 
liehen  »oben  befinbet  fich  auf  ber  Söorberfeite  ein  ferner  J?a$n,  mit» 
tel|l  be)]en  bie  alfalifdje  ©aflor*  (Jjrtraftion  in  bie  garbwanne  abgelaf- 
fen  werben  fann.  9)?an  bringt  bad  feined  gelben  ^igmentd  entzogene 
^aflorgemenge  oon  16  ^>funb  ©aflor,  4  9>funb  fein  gepulvertem  fo£» 
lenfduerlichem  Patron  unb  150  $funb  glußwafler  in  ben  Apparat, 
läßt  bad  @auje  2  —  3  ©tuuben  flehen,  bamit  ber  rot&fdrbenbe  £&eil 
ftch  oollfommen  in  ber  alfalifchen  glüjfigfeit  audjiefcen  fann,  öffnet 
fobann  ben  £a£n  unb  laßt  bad  ejrtra^irte  ©aflor*  Ciquibum  in  bie 
garbwanne  ablaufen.  Um  alle  glüffigfeit  ju  erhalten,  ijl  auf  bem 
Apparate  oben  ein  jlarfer  Decfel  angebracht,  welcher  oermitteljt  0uer« 
£öl$er  unb  einer  flarfen  «Schraube  großartig  niebergebrüeft  werben  fann, 
fo  baß  alle  glüjfigfeit  gewonnen  unb  bie  ausgepreßten  Gräbern  bed 
©aflord,  nachbem  noch  einmal  20  $funb  SGBajfer,  in  welchem  juoor 
l'/i  9>funb  fo&lenfduerliched  Patron  gelojr,  wie  bad  erjte  SSftal  aufge* 
go)Ten  unb  nach  2  ®tunben  ©te$en  bie  glüjfigfeit  jur  erfleren  in  bie 
Sßanne  abgelajTen  wirb.  Dad  über  bem  obern  »oben  audgefpannte 
93aumwolIengewebe  bient  ba$u,  baß  bie  glüjfigfeit  o£ne  »lumenblat- 
ter  unb  ®preu  burch  ben  J?a$n  flar  ablaufen  fann. 

9?ach  bem  Audjuge  bed  rotten  9>igmentd  wirb  ber  im  Apparate 
beftnbliche  @aflor  eine  flro^artige  garbe  angenommen  $aben.  (Sr  ijl 
nun  feined  rot^fdrbenben  garbfloffeö  ganj  beraubt  unb  wirb  ald  ilh* 
nüfc  weggeworfen.  Die  erhaltene  glüjfigfeit,  welche  eine  rötlich  gelbe 
garbe  befifct,  macht  nun  bie  wd jferige  Söerbinbung  oon  fo^lenfduerli* 
<r)em  Patron  unb  rot^fdrbenbem  Pigmente  bed  ®aflord  aud,  unb  ijl 
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in  biefem  3ufi<wbe  titelt  geeignet/  mit  ben  &u  fdroenben  ©toffen  föfae 
rot^e  Sarben  bar$ujtellen.  Um  biefe  fcfeöne  rofenrot^e  garbe  ju  ent- 
wicfeln,mufj  bad  alfalifdje  @al$  burcr)  SHeutralifation  mit  einet  eänre 
»on  bem  garbftoffe  getrennt,  unb  biefer  für  per)  au$gefcr)ieben  »erben 
©duren  £iefür  eignen  ftcfy  oorjuglicr) : 

a)  die  (E it  ro  n en fd  u  r e,  in  ©efralt  be#  im  ipanbef  oorfonunen« 
ben  abgelduferten  (Eitronen*  ober  Üimonienfafted,  weldje  burfr 
gängig  beim  gdrben  ber  ®eibe  nnb  ber  @eibenfto|fe  angewenbet 
wirb  unb  babei  bie  garbe  oor$ug$weife  fct)ön  rein  unb  Mar  liefert 

b)  die  (Sffigfdure,  in  OejloU  eine«  guten  reinen  Sjfigd,  f"1 
bie  flnwenbung  in  ber  SÖaummoüen*  unb  Ceinenfdrberei. 

c)  die  £Beinßeinfdure,  welche  bei  wenigeren Äojlen  bie  Girr* 
nenfdure  erfefct.  da  bie  SÖeinfteinfdure  leicht  gelbe  gfeefen  oer- 
urfaefet,  wirb  fie  juoor  in  vielem  falten  SBaffer  gelöjt,  nur  nsd) 
unb  na*  oorfiefctig  bid  jur  Sättigung  ber  alfalifdjen  Sluffigfeit 
unter  bejtdubigera  Umrühren  r)injugebracf)t. 

d)  der  8Bein  jtein,  oermöge  feiner  freien  SBeinfteinfdure,  »ei- 
cfyer  fid)  baburcr)  auszeichnet,  baß  bie  SRofafarbe  etwas  bunffer 
ald  burd>  bie  anbem  Säuren  erfetyeint. 

e)  die  @d>wefelfdure,  mit  oielem  SBojfer  oerbiinnt,  wird 
ber  S£Bo£lfeilt)eit  wegen  jum  gdrben  ber  orbindren  JMnen*  uob 
JÖaumwolIenjtojfe,  j.  83.  für  Ceiuioonb  $u  Jputfutter  unb  ber- 
gleichen  raefcjr  oerwenbet.  iöeim  Einzubringen  berfefben  muf 
fet)r  oorficr)tig  oerfa^ren  werben ,  weit  fenft  bie  rot£e  9ar^ 
t^eitweife  jer jrdrt  /  matt  unb  gelbücr)  wirb.  9J?an  fann  biefe 
®dure  nur  für  weiße  unirot£  $u  fdrbenbe  Stoffe  gebrauten 

£)  diejenigen  grucfctbeeren ,  welche  oorr)errfcfcenbe  9>flanjenfäure 
enthalten,  wie  j.        bie  unreifen  So^annidbeereu,  ®tad>rl: 
beeren ,  93erberi$enbeeren  ,  ber  <2>aft  ber  rotten  93ogeIbeerfn 
(®pirfdure),  bie  ®dure  ber  Samarinbe  unb  oerfdjiebene  an« 
bere  faure  ^pfianieiifdfte  /  furrogiren  ben  Gitronenfaft  bei« 
gdrben  mit  @aflor  unb  fönnen,  ber  2Bor)lfeil>it  wegen,  bei« 
gdrben  mancher  gabrifate  mit  Sttujjen  verwenbet  werben, 
die  Stteutralifation  befl  a(fa(ifcr)en  gdrbebabed  burd)  bie  angegebenen 
Mauren  muß  forgfdltig  unternommen  werben;  eö  barf  babei  nur  fo 
oie(  @dure  in  Bnwenbung  fommen,  alö  ba$  2UfaIt  &u  feiner  &tn< 
bung  erforbert  unb  Safmudpapter  per)  rottet. 

da*  SKot&farben  mit  ®aflor  erforbert  ein  etwa*  bunfle*  unb 
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fletd  falted  total,  weil  bie  SÄofafarbe,  je  Falter  (le  gefärbt  wirb,  um  fo 
fdjoner  unb  lebhafter  erfdjeint,  aucfy  nid)td  bem  (Seiingen  me$r  fcinber» 
licr)  ijt,  ald  SÖärme.  2)ie  ®afIorbdber  werben  unmittelbar  gleicr)  nad) 
i^rer  Breitling  jum  gdrben  oerwenbet,  weil  ficfy  baö  in  ber  gtüfftgfett 
bejinblic&e  rotfcje  Pigment  an  ber  Cuft  balb  oerdnbert.  2)ad  gdrben 
gefcr)ie£t  ouf  folgenbe  ?lrt : 

9)?an  bringt  bie  $u  fdrbenbe  SBaare  in  bad  mit  @dure  neu-- 
tralifirte  (Saflorbab  fdjnell  ein,  arbeitet  fte  barin  fcerum  unb  lagt  fte 
einige  ®tunben,  wäfytenv  welcher  3eit  man  fTe  mehrere  27?a(e  ^erum* 
$ie£t,  barin  liegen,  bid  bie  garbe  nad)  SSBunfd)  angefallen  unb  alled 
Pigment  aufgenommen  ift.  £ie  SGBaare  wirb  jefct  über  bie  SBanneaud* 
gewunben,  im  gluffe  gefdjweift  unb  $ur  Belebung  ber  SHofafarbe  burcfc 
ein  ganj  leidjted  ejfig'  ober  citronenfaured  »ab  ge&afpelt,  audgewun* 
ben  unb  o&ne  $u  wajfern,  oor  ber  @onne  gefdjüfct,  tn  einem  ganj 
fdjattigen  Cufttrocfen^aufe  abgetrocknet. 

2lnwenbung  bed  ©aflord  in  ber  ®eiben  farber  et. 

2>er  ©aflor  nimmt  in  ber@eifcenfdrberet  bei  <5r$ielung  ber  geuer* 
färbe/  9>onceau,  SHacarnat,  Äirfdjrotfc,  SKofen*  unb  gleifrfjfarbe  ic.  eine 
fe£r  wichtige  9Solle  ein.  X)ie  Materialien  unb  bie  übrigen  »ebinguugen, 
unter  welchen  bie  lebhafteren  garben  mit  @>aflor  in  ber  ©eibenfärbe* 
rei  erzeugt  werften,  ftnb  folgenbe: 

a)  (Sin  gute6  frDjtaUiftrted  fojjlenfduerlicfced  Patron  (gereinigte  frp* 
ftalliftrte  <Soba),  inbem  bad  ro£e  Patron  eben  fo  wenig  ale  taiv 
ftiföe  2tlfalien  oerwenobar  ijr. 

b)  (£in  guter  käuflicher  (Eitronenfaft,  welcher  einer  2lrt  oon  germen* 
tation  unterworfeu  worben.  ipieju  eignen  jtd) ,  wegen  ber  £Bo£l* 
feityeit,  befonberö  biejenigen  Zitronen,  welche  $u  faulen  begin* 
nen.  Siefer  ditrouenfaft  wirb  aud  bem  füblidjen  granfreicr)  ober 
3talien  über  trieft  $u  und  gebracht. 

c)  (Sin  fü^ler  bunfler  Ott,  wo  bie  fludjie^ung  bed  rotten  $>igmentd 
fowo^l  ald  bad  gdrben  felbjt  ftatttincet. 

d)  Sin  oon  allem  gelben  ^igment  ourcr;  SSBafdjen  unb  halfen  rein 
audgewafdjener  ^aflor. 

3ebe  @eibe,  welche  gefärbt  werben  foll,  muß  mattoweife  auf  etdbe 
oert^eilt  werben,  beoor  man  fie  in  bad  @aflorbab  bringt,  juoor  aber 
fo  vorbereitet  fein,  ald  wenn  fte  rein  weiß  bleiben  follte.  Um  ro^e 
0eioe  ju  färben,  wad  im  Allgemeinen  leichter  ald  mit  ber  gefönten 
I.  82 
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jtct)  t&un  Tagt,  wd&Ie  man  fe&r  weiße  Öeibe  unb  be^anble  fte  wie  ent- 
fette, nur  baß  man  fie  für  9>onceau,  Sflacarnat  unb  Äirföfarben  in 
SBäbern  burc^nimmr,  bie  $u  biefen  garben  für  entfcr)dtte  @eibe  bereit^ 
gebraucht  würben. 

Die  ®eibe  unb  ©eibenfloffe,  welcbe  in  baö  ©ebiet  Der  ©aflor- 
fdrberei  gehören,  finb: 

a)  £ntfcf)dfte  0eibe. 

b)  «Ro$e  @eibe,  aI6  gewirf te,  geftricfte  ober  gefloppelte  S^"fatt. 

c)  ^eibenfammet,  glatt  unb  gerijfen. 

d)  fcafft,  Greife  unb  Ceoantine. 

e)  @eibenfrepp,  gfor,  &dnber  u.  b.  m. 

geuerfarbe  aufreibe.  Um  eine  fc&öne  geuerfarbe  auf  geifc 
ju  erhalten,  wirb  bie  mit  Örrean  oorgefdrbte  <§eibe  in  ein  frifcf)  bereitete* 
®afIorbab  gebracht,  unb  fo  fange  unter  öfterem  bewegen  bartn  gelaf- 
fen  /  btd  fte  feine  garbe  me$r  an$u$ie£en  vermögenb  ifr. 

$on  cea  u  f  arb  e.  Um  <ponceau  $u  färben,  ijt  eS  nöt$ig,&af 
bie  feuerrot^  gefdrbte  <£eibe  auögerungen  unb  in  ein  jwetred  friert 
@aflorbab  eingebracht  wirb.  Macf)  biefer  jweiten  Operation  wir*  f\t 
wieber  auögeruugen,  getroefnet,  in  ein  frifd)e8®oflorbab  eingelegt  unö 
fo  lange  wecrjfetroeife  auf  biefe  litt  be^anbelt,  bid  bie  gewilnfdjtegarb* 
erreicht  iji ;  $ulefct  frifefjt  man  bie  garbe  auf,  inbem  man  bie  @eifc 
7-8  99?at  in  einem  &abe  oon  feigem  SGÖajfer  burcrjnimmt,  welc&era 
man  ungefähr  2  9>funb  Gitronenfaft  auf  einen  Sinter  SBaffer  jufat. 

fflacarnat*  unb  2>unf elf irfeftfarben  werben  wie  $on 
ceau  gefärbt,  nur  baß  Die  SOBaare  fein  Söorfdrben  im  Orteanbabe  er- 
halt. 3"f  Darfrellung  biefer  garben  fann  man  <£aflerbdber,  aud  U* 
nen  fcfyon  9>onceau  gefärbt  würbe,  anwenben,  um  allen  rotten  garb» 
fioff  ooüenbd  aua$ujie$en. 

£>ad  Ii*te  £irfcf)rot£,  baa  <Kofenrot&  von  aUen  edjafc 
tirungen  unb  bie  gleifd) färbe  färbt  man  in  jenen  labern ,  weld* 
fcr)on  $wei  ober  brei  90?al  gebraucht  würben.  2>ie  erhalten  ebenfalls 
feinen  «Borgrunb  burcr;  Ortean.  Um  bie  atter^eUfle  garbenfeijattiruns, 
eineflrt  feineö  gleifd rotb  $u  färben,  fefct  man  bem  oerfawdfr 
ten  ©aflorbabe  etwa«  @eife  $u.  Severe  macf;t  bie  garbe  ^eUer  un$ 
oer^inbert  baa  gtt  fc^nelle  Hnfe&en  unb  bie  Ungreicf)r)ett  txrfelben. 
Sflacfc  bem  garben  wirb  bie  SBaare  gefputt  unb  fie  ge£t  burd)  bai 
fer^on  $um  ^onceaufdrben  gebrauchte  faure  SBaflerbab  4—5  SWal 
$um  ?(uffrifcr)en  ^tnburcr). 
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$et  ben  3  r  i  ö-  unb  oiolettengarbenabjiufungen  wirb 
tie  @eibe  juoor  hellblau  gefdrbt,  bann  in  einem  @>aflorbabe  bid  $ur 
gewünf^fen  Sfluance  burcfygcnommen.  £>urd>  oerfdjiebene  ©djattirun* 
gen  oon  hellblau  bid  SÜJittelblau  er^dtt  man  bei  nacr;£eriger  Störung 
me^rfadje  tfbjlufungen  biefer  Snäfarben. 

G^amoid*,  golbgelbe,  oranien gelbe,  ipocfyorange« 
unb  2lu  ro  r  a*2lbjhifungen  gewinnt  man  auf  @eibe,  wenn  juuor 
ein  me&r  ober  weniger  £o$er  citronengelber  ©ruub  gegeben  wirb  /  unb 
man  in  me&r  ober  weniger  jlarfen  @aflorbdbern  rottet.  Um  bunfle 
Sarben  in  ber  ©eibenfdrberei  6fonomifcr;er  barsuftellen,  pflegt  man  ge-- 
wö^nlid)  bem  erjlen  unb  jweiten  93abeetwa0  Orfeille  $ujufe|jen.  ©dramt-- 
lidje^aflorbdber  muffen  frifd)  angewenbet  werben,  weil  fic  burd)  lan- 
get ®te£en  an  garbe  oerlteren  unb  nadj  einiger  3ett  $um  gdrben  ganj 
unbrauchbar  werben. 

3n  ber  @eiben-  unb  $etbenfammet«$rucferet,  wo  bie 
Sarben  mittel)!  SBafferbampfe  entwickelt  unb  befeftigt  werben  unb  ber 

©runb  ^ernacr)  gerottet  wirb/  laffen  ficr>  fd)öne  gabrifate  barftellen. 

£>ie  aufgebrucften  garben  mobificiren  fid>  im  ©aflorbabe  folgenber 
©efialt:  SBeifjer  ©runb,  rofenrot^;  hellblau,  purpuroiolett ;  (Eitro-- 

nengelb,  golbgelb ;  unb  ©rün  nimmt  einen  eigentümlichen,  für  ba6 

2luge  nid)t  unangenehmen  $on  au. 

2luf  ber  2Ba£l  ber  3*id)nung  beruht  bad  ©an$e  $ur  föilbung 

brillanter  9Rujler.  3lud)  in  ber  ©ei&enbrucferei,  wo  bie93orbereitungd* 

beiden  aufgebrucft  unb  nachher  mit  ben  £iefür  geeigneten  Pigmenten 

gefärbt  werben,  lajfen  fidj  burd)  bad  ©aflorbab  artige  gabrifate  bar* 

flellen. 

£urcr)2lnwenbung  ber  (Sr)loroerbinbungenbei  Unirofa-  unb  Äirfcr)- 
farben  fann  man  weiße  £)ejfind  im  rotten  ©runbe  erhalten,  woburd) 
in  ber  (Seibenfabrifation  neue  unb  fd)öne  2)amfiipuj$artifel  gefcfjaffen 
werben.  (S$  gehören  r;ie&er:  ®eibenfammt,  fcafft,  Ceoantine,  Giroife', 
breite  SÖänber  u.  b.  m. 

tfnwenbung  be$  @aflorö  in  ber  Seinen*  unb 
baumwollen  farberei. 

3«  ber  Offnen-  unb  Söaumwollenfdrberei  wirb  ber©afIor$u  uni- 
ofenrotr)en  ©runbfarben  für  nacfcjle£enbe  ©ewebe,  welche  juoor  alle 
ä)ön  weif  gebleicht  fein  muffen,  oerweubet: 

32* 
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a)  Sur  untrofa  gefärbte  SÖaumwolIengewebe,  bie  für  ben  SQumi* 
nationöbrucf  oerwenbet  werben. 

b)  Sur  unirofafarbige  IBaumwolIen--  unb  Ceinengewebe,  git  Unter* 
fleibern  für  2>amen,  bann  für  Überzüge  n.  b.  m. 

c)  gür  ^Baumwollen*  unb  Seinengewebe,  $.  SBouffeline,  56a- 
tify  @cr)leier,  Südjel  *c,  al6  £>amen»u&  unb  $ur  Abfertigung 
fünfUicr)er  Blumen. 

d)  3«nt  9tot£fdrben  ber  £utfutterleinwanb. 

Um  ben  fcaumwollengeweben  mit  bem  rotten  Pigmente  bed  @af 
lord  eine  2frt  ®cr)arlacr;  färbe  $u  geben,  fernlagt  fcert£o let  t  vor,  ber 
gebleichten  SBaore  einen  leichten  Örunb  mitOrleon  $u  geben,  bie  garbe 
burd)  ein  fdjwacfyeo"  2tfaunbab  aufjufrifcfjen  unb  burcr)  £Baffer  $u  jie-- 
$en,  nact)^er  nocr)  brei  ÜÄal  im  ©aflorbabe  $u  bet)anbeln,  gut  auö$u< 
wafcfjen  unb  $u  trocfnen. 

3ucr)  bebtent  jtcr)  ber  (Surcumawurjel  flatt  be«  Orleans  jum 
93orfdrben. 

3cr)  jie^e  bem  Orlean  unb  Gurcuma  ein  anbered  Sttittel  oor,  wel- 
ches mir  bid  je(3t  bad  Bwecfmdfjigfre  ju  fein  fa)eint.  3ct)  imprdgnire 
ndmlicr)  bie  SßBaare  mit  ber  effigfauren  ££onerbe  unb  fdrbe  fie  in 
Ouercitron-  ober  SÖBaubobe  gelb,  rot£e  bann  mit  Äraop  biö  in  ben 
beliebigen  Orangeton,  unb  fdrbe  julejjt  im  Oaflorbabe.  £>urcr)  oiefeu 
3£eg  wirb  eine  Tixt  @cr)arlacr;farbe  oon  größerer  2)auer  erhalten,  »eil 
bie  burcr)  Ärapp  gerottete  Orangefarbe  oiel  bauer^after  alö  bte  bun$ 
Orlean  unb  Surcuma  erzeugte  iff. 

tfnwenbung  be$  @aflor0  in  ber  Beugbrucferei. 

3n  ben  Äattunbrucfereien  wirb  ber  @af!or  für  mehrere  2)rucffa 
brifate  &ur  £)ar|tellung  mannicfjfaltiger  £>effin$  oerwenbet,  inbem  man 
mehreren  mit  frappfdjwarj«,  braun«,  rot£--,  oiofett-  unb  (ifagefdrbten 
SO?u(tern  $ulejjt  nocr)  einen  rofeurot$en  ©runb  erteilt.  Jfceim  SRott^n 
mit  ©aflor  £at  man  bei  bergfeicr)en  #abrifaten  oorjüglicr)  barauf  ju 
achten,  moglicr)ft  oorwültenbe®dure  im  ©aflorbabe  $u  oermeiben,  auch 
nur  foIcr)e  ©duren  babet  in  flnwenbung  $u  bringen,  burcr)  wefd?e  bie 
Druckfarben  nicr)t  afftctrt  werben. 

?luf  Unirofa  gefärbte  &aumwolIengewebe  fann  man  für  Sal- 
bung illuminirter  <Ü?ufrer  auct)  garben  alö  fogenannte  gefärbte  SRefer* 
oenanwenben;  ndmlicr)  alle  biejenigen,  welche  in  alfalifa>en  fluflo- 
fungen  erfolgen,  bie  faf!orrotr)e  garbe  jerfefcen  unb  fd£ig  finb,  fia> 
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mit  ber  Safer  gu  »erbinben.  ©efdrbte  SRefewn  tiefer  ©attung 
f!nb: 

a)  3»  fauftifcr)em  Ammonium  aufgelojted  ^cfywefelarfenif.  Diefe 
2luflofung  mit  ©ummitraganr  in  brueffärmigen  3«ftanb  oerfefct 
unb  auf  SÖaumwoUengewebe  getragen  /  bilbet  eine  brillante  gold- 
gelbe Jarbe  im  rofenrot^en  ©runbe. 

b)  Örlean,  in  faufüfc&er  Sauge  abgerieben;  mit  Sragant  oerbiefr, 
unb  ber  Drucffarbe  vor  ber  Verarbeitung  eine  angemeflene  Por- 
tion fauftiföee  Ammonium  $ugefe$t,  (teilt  eine  fööne  oranien-- 
gelbe  garbe  bar. 

c)  3nbig0'2tuf(ofung;  mittelfi  faujiifd^ent  Äali  unb  ®c$weferarfenif 
bewirft^  mit  Senegal--  ober  arabifcfyem  ©ummi  oerbieft  unb  furj 
vor  ber  93rrarbeitung  einen  3ufa|>  oon  fauftifcfjem  Ammonium 
jugegeben,  bilbet  ein  reinee  »lau  auf  unirofagefarbtem  ©runbe, 
welches  um  fo  lebhafter  auefallt,  je  friföer  bie  Äuflofung  alö 
garbe  angewendet  wirb. 

d)  tfrfenifjaltigeö  Äupferammonium  mit  »orwaltenbem  faujtifc&en 
Ammonium  unb  Tragant  »erbieft,  bringt  ein  lebhafte**  Kupfer- 
grün ^um  93orfct)eine. 

e)  tfpplifationdfct)war$,  o&ne  ben  rotten  ©runb  $u  jer|toren,  ein 
fcr)öned  intenftoed  @dj>war$. 

Tille  biefe  Sarben  erfefeeinen  reiner  unb  lebhafter,  wenn  burd)  2iud* 
roaföeu  ber  SßBaare  bie  SOerbicfungdmittel  gelöji  unb  weggefpült  finb. 

2lu3  biefen  fünf  oerfc^iebenen  ftütben  laflen  ftcr)  effcftuolle  $?u* 
Per  componiren,  welcfce  bei  richtiger  SSBafcl  unb  geregelter  3eid&nung 
einen  nict)t  uninterejTanten  neuen  Sabrifationöartifel  begrünben  fonnen. 

Jlufjer  biefen  alfalifct)en  2lufbrucffarben  auf  faflorrofagefdrbten 
©runb  lajfen  flc&  ouet)  noer)  gelbe  unb  Drangebeije  burefc  3innfal$  ent* 
witfelt  uerwenben,  näm(icr):  ©elb  burcr)  ©elbbeerbrü^e  mit  @tarfe 
verfocht  unb  3innfalj  gefct)ärft,  unb  Orange,  wenn  in  bie  gelbe  SBei$e 
vtr^ältnifjmäfiig  bura)  2llaun  unb  »leijucfer  entwicfelte*  förafilin  ein- 
gerührt wirb. 
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$on  bem  ßam^c^c^ot^  ober  £Mau$oIj. 

£)ad  (Eamped)ehol$,  aud)  93 f a u £ ot $,  93 1 u  t h o l t n b u 
fcfyed  ^> o f g,  engltfc^  (Stamm  £ol$,  Sog  wo  ob,  franjöfifd)  Bois 
d'Inde  genannt,  ijt  bad  von  ber  weißen  SÄinDc  befreite  i?ol&  üob 
Haematoxylon  Campechianum,  eined  amerifantfd)en $au« 
med,  welcher  inSftexifo,  auf^amaifa  unb  meiern  anbern  antiütfdjen 
3nfe(n  wdd>jt.  £)er  2Bad)dthum  bed  83aumed  ift  fd^nett ,  fo  baß  fein 
^tamrn  4  3a^re  lud)  Regung  bed  Ramend  berettd  feinen  größten  Um- 
fang, ber  beiläufig  2  guß  betragt,  enthalt.  Ißonfommen  audgewacfyfen 
enthalt  er  ben  garbfioff  am  reid)haftigften. 

2)ad  bejte  (Eampeci)e&oI$ ,  weldjed  $u  und  nad)  (Suropa  gebraut 
wirb,  ifl  bad  von  (Sampecfje  unb  Jpunouraö.  21ud  biefen  amerifant* 
fcfyen  ^rooinjen  würbe  ber  %aum  in  bie  metjten  weflinbifcben  3n^n 
Samaifa,  Jpaitn,  Martinique,  ©ranaba,  @t.  (Sroijr  oerpflan$t.  ffiie 
und  ©liane  erjagt,  braute  im3a^r  1715  23ra£am  juerfl  Hainen 
baoon  nad)  Samaifa,  wo  nun  große  ^[antagen,  jumal  in  ber  3M* 
barfcfjaft  oon  Savanna  la  mar,  baoon  angetroffen  werben,  ^ie  @pa* 
nier  waren  bie  Srften,  bie  baö  <Xamped)ehoI$  fennen  (ernten;  fte  ga^ 
ben  i^m  ben  Sflamen  Palo  Campechio,  worauf  fpdter  bie  (Engländer 
ben  tarnen  £amped)ehoI$  bilbeten.  £alb  nad)  ber  S^ronbefieigun^ 
ber  Äoniginn  (Shfabeth  fdjeint  bad  erfle  (£ampecf>e&oI$  <£ngl«n5 
gefommen  $u  fein,  würbe  aber  unter  berfetben  Äöntgin  tm  23.  %a$u 
ijrer  Regierung  burd)  eine  eigene  $ar(amentdafte  unter  fcbweren 
©trafen  ben  gärbern,  wegen  ber  Undd)t&eit  i^rer  Sarben  »erboten, 
unb  fogar  befohlen  2üled  411  oerbrennen,  wöd  ftd)  innerhalb  bed  Stöni^ 
reic^d  oorpnbe.  (Srji  im  13.  ober  14.  9tegierungdja£re  (Sari  bed  3weü 
ten  würbe  bad  Verbot  wieber  aufgehoben,  unb  bie  (Einfuhr  für  ot« 
gdrber  ertaubt.  Hnfdnglid)  £ieft  ed  fcfcwer,  ttwa^  Dauerhafte  garben 
mit  bem  Pigmente  bed  (Eamped)ehol$ed  bar^ufredert ,  weil  $u  jenet 
3ät  bie  gacfel  ber  Chemie  bie  gdrbereiwerfjtdtten  noch  titelt  beleuch 
tete;  allein  in  ber  gofge  fchritt  Deffen  flnwenbung  immer  $ö$er,  fc 
baß  ed  feit  beildujig  100  3<j^ren  einen  beträchtlichen  Jpanbeldartifd 
auamad)t,  unb  £eut  $u  Sage  in  ber  gefammten  2>rucf  unb  Järbefun»! 
ju  Sr$ielung  mannigfaltiger  ©c^attirungen  ganj  unentbehrlich  ijh 
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(Sin  gute«  (Eampechefcoli  fommt  in  flarfen  Worten,  welche  außer* 
lieh  fchwdr$lichbraun ,  inwenbig  bunfel  gelbrot£  gefärbt  ffnb/  im 
.Jpanbel  cor.  (5$  ift  £art,  t>tc^t  unb  fchwerer  ald  2Bafle»"/  unb  nimmt 
eine  fd)6ne/  beinahe  unjerflörbare  ^otitur  an.  Der  ©efdjmacf  ift  ?tn* 
fangd  fußlich,  hinterher  bitter  unb  $ufammen$ie£eitb,  ber  ©eruch 
aromatifch,  veilchenwur$elartig.  3m  gefunben  frifc^en  3ujtanbe  ent* 
fjdlt  ed  15  bid  20  9>rocent  feined  ©ewichted  reinen,  anweisbaren 
Sarbfloff. 

£>ie  Urfache  ber  verriebenen  im  Jpanbet  vorfommenben  ©üte 
biefed  ipoljed  ifl  me£rerent£ei(d  barin  &u  fudjen,  baß  badfelbe  burd) 
©Ziffer  unb  Jpanbeldreute  abfid)tlich  verfallt  wirb.  3n  ben  SKafpeln 
unb  9J?a£lmu£len  ber  europdifchen  ©eejtdbte,  wo  bad  £ampeche$oI$ 
geraffelt,  gemäßen,  gepacft  unb  jur  SJerfenbung  beförbert  wirb, 
wirb  ed  nicht  feiten  mit  ©plint  unb  ber  SKinbe  abftehtlid)  verfdlfcht 
unb  burd?  3ufa$  vonSfiBaffer  baöÖewic^t  vermehrt,  woburch  bie  fdr* 
benbe  (Sigenfdjaft  verminbert  wirb.  Um  allen  biefen  Übeln  enthoben 
$u  fein,  ifl  ed  für  ben  gdrber  immer  bejfer,  ed  in  ganzen  Blöcfen, 
wie  ed  aud  2tmerifa  fommt,  $u  bejie^en,  unb  felbfl  wie  bad  SKot^olj 
jerfleinern  $u  laffen. 

3n  ben  gärbereien  wirb  bad  (SampedjK&olj  batb  im  ge&acfteu, 
gefdjnittenen ,  geraffelten,  über  Spitn  gefa)nitten  unb  gröblich  ober 
fein  gemahlenen  3uftanbe  vermenbet.  3e  feiner  ed  jertjeift  ift,  um 
fo  fdjneller  unb  voUftdnbiger  erfolgt  ber  ^igmentaudjug  burd)  Äodjen 
mit  SBafler.  X)ad  juni  feineu  9)?e$l  gepulverte  ipolj  bietet  vor  bem  an-- 
fcern  fofgenbe  93ort^eife  bar:  1.  baß  man  oamit  me$r  färben  fann, 
unb  ba£er  mit  weniger  (£ampeche£of$  audreicht;  2.  baß  man  ed  gleich 
$u  Den  fdrbenben  Stoffen  beim  ©chwarjfdrben  fe&en  fann;  3.  baß 
jum  2lud$ie&en  bed  ^igmentd  weniger  Brennmaterial  erforberlich 
wirb. 

3n  neuerer  3eit  £at  man  auch  bie  Beobachtung  gemalt,  baß 
wenn  gema^lened  (£ampedje£ol$  mit  SOBaffer  befeuchtet  in  einem  fcr)at» 
ttgen  luftigen  Orte  audgebreitet  unb  äfterd  umgefchaufelt  wirb,  ed 
nach  einiger  3eit  beffer  färbt  ald  frifd)  gema&lened  J?oI$.  SGßenn  bem 
SEBaffer  auf  80  £$eile  1  Cot£  gelojhr  tfcierifcher  Seim  jugefefct  unb 
bad  Befeuchten  bed  9>ulverd  hamit  vorgenommen  wirb,  fo  fommen 
bie  bamit  erzeugten  Sarben  o$ne  braunen  ©tief)  $um  93orfd)ein. 

Um  bie  ©ute  bed  (£ampeche£ol$ed  in  ganzen  ©tücf'en  ober  gera* 
fpelt,  auch  über  £irn  gefchnitten  unb  gemäßen  in  bie  Dauer  ju  con- 
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fert>tren ,  wirb  e«  wie  bie  mothh6l$er  in  trocfenen  ffnfrern  ©ewolbtn 
unb  oerfälojfenen  Äiften  ober  gdjfern  vor  bergin  wirf  ung  berCuft  unb 
bed  Cicr)tee  gefehlt,  weif  fein  Pigment  gan$  berfelben  Serfefcung  nn* 
terttegt,  wenn  Cid)t  unb  ?uft  barauf  einwirfen. 

2)er  2Berth  eines  guten  (Sam&echehol$ed  lagt  ficr)  feiert  ermittein, 
wenn  man  in  ein  mit  frifcfyem  reinem  Saffvr  gefuflted  (Eplinberglad 
eine  angemeffene  Portion  beö  fduflichen  jerfleinerten  Gampecheholjtd 
bringt.  3e  fchonerunb  intenjtoer  biegarbe  be3  ?(ufgujfe$  erfcfceint,  um 
fo  oor$ug(icher  unb  reichhaltiger  ift  ba$  Pigment  in  bem  i?ol$e  ent* 
galten.  (Sin  folcfjer  93erfucr)  ift  in  einer  falben  &tunbe  gemacht.  3>ebr 
baö  SßBajfer  eine  fchmiijjige  garbe  auf»,  fo  ijt  b*ad  ^>o!j  öon  'geringer 
@ute,  unb  ba^er  wenig  brauchbar  511m  gärben. 

X>ad  Pigment  bed  SamoecheholjeS  ift  in  reinem  SBajTer  unb 
Wfohol  lodbar.  ©ed)$  CUiart  befltUirted  r  fiebenbeö  SBaffer  (inb  im 
©tanbe  faß  ben  gorbpoff  oon  einem  ^funb  $erfleinerten  (Eam pecheholj 
ausziehen.  3)er  äbfub  ijt  gelb,  oon  einem  fü§ficr)en  ©efcrjmacf  unb 
enthalt  nebfl  bem  rdnen  garbfloff  (ipämatin,  ijdmatornlin)  ein  flüa> 
tigeö  Dt  mit  einer  geringen  Portion  oon  Äalf  unb  Äalt  in  ©erbin* 
bling  mit  (Sjfigfäure,  ohne  ber  anbern  Materien  $u  gebenfen,  bie  in 
SRücfftcht  ihrer  SEBirfung  beim  Sdrben  oon  feiner  £3ebeutitng  ftnb. 
©erbjtoff  finbet  ficr)  feiner  vor,  inbem  ber  Iftieberfchlag  ,  ber  $uwetlfB 
burch  ^injubringung  oon  t&ierifdjer  (Ballerte  entfielt,  bie  SGBirfung 
einer  nachfofgenben  Mforbtion  oon  ®auerf!off  ift,  ju  welchem  ber 
garbfloff  beö  (Sampecr)ehol$e0,  fo  (ange  er  noch  feucht  ifl,  eine  ftarfe 
2fn$iehung  beftjjt. 

SGBirb  ber  2lbfub  mit  gewöhnlichem  glufj.  ober  SörunncuwajjVt 
gemacht/  fo  erfd>eint  ber  2>efoft  oon  oiolettrother  ober  bunfler  garbe, 
welche«  eineSBirfungbeö  im  SGBajfer  enthaltenen  Äalffal$e6  aifofrel 
nimmt  mehr  garbe  auf  ald  SBaffer,  welcheö  beweijT,  baf?  bie  grefu 
Spenge  bed  <pigmentd  in  £ar$theile  eingehüllt  tjr.  X>ie  Jllfalien  mach» 
bie  gelbe  unb  oioTette  Stnfrur  bunfeloiolett.  ©äuren  bilben  t>erfa)ieoe& 
gefärbte  9?ieberfcf)läge ,  bie  ®cr)wefelfäure  einen  gelben,  bie  ^al$fdur< 
hingegen  einen  hellroten  9?ieberfcr)lag,  (entere  laßt  eine  bunfelreth< 
unb  burchfichtige  garbe  juruef.  Die  Sttieberfchläge  burch  Äleefdnre, 
SBBeinjtein-  unb  Sffigfäure  fmb  faftanienbraun.  ?llaun  fällt  ben  garb- 
floff oiolett,  fchwefelfaured  (Sifen  blaufdjwarj,  fdjwefelfaured  Tupfer 
braunfehwarj,  ejfigfaureo"  9Mei  rothfehwarj,  faljfaured,  fchwefelfaured 
falpeterfaured,  faloeterfaljfaurea ,  fchwefelfal$faure3,  effig*  unb  mein* 
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fleinfaured  3inn  mefjr  ober  weniger  gldnjenb  purpurfarben,  Waun 
unbSEBeinflein  gemeinföaftlicf)  jumgdUen  oerwenbet  liefern  ben  fcr)on-- 
flen  rotbraunen  Weberfdjfag.  @d)wefelwa|Terftoffgad  entfärbt  bie 
garbe  bed  (Eamped)e£ol$abfubed.  Der  wafiertge  dampedje&olsabfub 
uerliert  an  ©üte  burcf)  ju  £o£ed  2ilter,  unb  unterfc^üibet  (tcfy  in  biefer 
Grigenfdjaft  oon  ben  (Edfalpinien ,  er  (aßt  fid)  jebodj  eine  3eit  lang 
conferoiren,  wenn  in  oerfdjiebenen  3n>ifcr;en räumen  frtfcf>c  <£amped)e* 
£ol$fpdne  gereicht  werben.  SSBenn  (£amped)eboli  mit  lO^rocent  weißer 
Sbirfenrinbe  abgefocfyt  wirb,  erhalt  man  einen  tfbfub,  ber  fid^  für 
einige  garben  oort^eif^aft  erweijt. 

(Sampea)e^oI^  (Sxtraf  t 

Da  fid)  bad  g>igment  bed  (SampedjeHs**  burcfc  SafTer  leicht 
aud$ie£en  unbburdj  93erbünfiung  in  concreter  gorm  barftellen  laßt/  $at 
fcr)ou  SB  an  er  oft  angeraten,  au  Ort  unb  Stelle  wo  ba$£ol$  wddjtf 
einen  2lu6$ug  biefer  ?lrt  $u  oeranftalreu ,  woburcr)  fowotyl  bie  grad)t- 
foften  bed  i?ol$e$  bid  $um  ndcr)jleu  ©eefcafen,  al$  aud)  bie  ber  Über* 
fd)iffung  nad)  (Suropa  oerminbert  würben.  3n  SBeflinbien  würben  bie 
erjten  93erftid)e  bantit  gemalt,  allein  fein  günjtigeö  «Hefultat  im 
Sdrben  mit  bem  weftinbifdjen  Sampecf)eJor^€jrtraft  erhalten.  Die 
Urfadje  lag  in  ber  Bereitungsart  be6  <£jrtraft0,  inbem  bie  SSerbunftung 
beö  mit  SEBajfer  aufgewogenen  garbftoffd  in  jenem  Reifen  Jpimmelö* 
priese  burd^^onnenwdrme  unbCuft  oerridjtec  würbe,  unb  ba^er  burd) 
bie  teid)iid)e  tfufna&me  oon  ©auerfioff  bad  Pigment  in  einem  $o$en 
ßkabe  fid)  unauflösbar  im  SQBaffer  bewieö. 

@eit  mebrern  Sauren  jtnb  in  (Engtaub,  granfreicr),  Belgien 
unb  Deutfdjlanb  nad)  unb  nad)  auf  einanber  folgenb  <Srabli(fement6 
entjranben,  in  welchen  bie  garb^oljertrafte  fabrifmdfig,  fowo^l  im 
troefenen  alö  flüjfigen  3"ttanbe  bargeftellt  unb  in  ben  Jpanbel  gebraut 
werben.  93on  bem  burd)  ü)?eif[onier  in  9>arid  erzeugten  concreten  (Eam» 
pedjefcof^&rtraft  erfegen  8  Steife  beffelben  100  Steile  bed  befren 
(Tampedje^oljee. 

Die  in  ber  D?d$e  folefcer  gabrifen  gelegenen  Drucf«  unb  gdrbe* 
reien  bejie&en  bie  (Strafte  ber  2Bo&lfeil$eit  unb  ©üte  wegen  metjfen* 
in  fprupartiger  (Sonftjrenj,  wogegen  in  entferntere  ©egenben  bad  OTa* 
terial  in  troefener  gorm  ejportirt  wirb. 

Der  93ort£eil  bei  ber  tfnweubung  biefer  Strafte  in  ben  Drucf-* 
unb  gdrbereten  iß  ein  boppelter,  ndmlid)  Srfparniß  an  Brennmaterial 
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unb  an  3ett  bei  ber  äbfocfjung,  tnbem  furje  3eit  hinreicht  ben  trocfe» 
nett  (Srtraft  im  fochenben  SßBafler  julöfen,  unb  fnrupartiger,  mit  fo- 
chenbem  SEBaffer  ubergojfen ,  ftch  leicht  im  SGBaffer  löft.  Stetiger  ijl 
ber  (Weite/  weil  baburd)  leicht  bie  concentrirtejlen  ^(uflofungen  in 
immer  gleicher  @tdrfe  ein  wie  allemal  namentlich  für  7tpplication$- 
unb  Dampfbrucffarben  erhalten  werben.  ®onft  unterfcheiben  ftc^  bie 
bamit  bewirf  ten-garben  auf  feine  ffieife  von  ben  birect  mit  bem  ^olj.- 
obfube  felbjt  erhaltenen,  nur  bag  (te  fid)  von  einer  3ntenfität  unb 
£unfle  barfrellen  lajfen,  wie  e6  nur  dufjerft  fdjwer,  fie  aus  bmfy\\t 
barjujtellen  möglich  ijr. 

3n  ben  (Srtraftfabrtfen  wirb  bad  Pigment  burch  grtraftienö* 
9ttafchinen  au«ge$ogen ,  unb  für  einen  guten  Srtraft  gleich  moglic&ji 
fchneU  bi$  $ur  gehörigen  donftfrenj  eingebampft.  2>ie  in  rroefene  gorm 
gebraute  flßaare  wirb  in  gdjfern ,  bie  Iiquibe  in  glafdjen  ober  jjdjffrn 
vor  bem  Betritt  beS  Cichted  unb  ber  Cuft  bewahrt.  3n  flüjfigem  3«' 
flanbe  befi&t  ber  gorbfloff  ein  ftarfefl  $Öe(treben  Öauerjtoff  aud  ber 
tfuft  ju  abforbiren,  woburd)  bie  fdrbenbe  (Sigenfchoft  progrejfionöwife 
immer  met)r  gefchwdajt  wirb. 

JJdmattn,  ausgegebener  reiner  g  a r  b (l o f f  be* 
Samped)eJoljed  (Jpdmatornlt  n). 

Unter  bem  tarnen  ipd matin  auch  Jpdmatornlin  gelang 
ed  Gr)eoreul  juerft  ba$  Pigment  bed  (Eampeche£ol$e$  »on  all« 
übrigen  bamtt  oerbunbenen  ©ubftanjen  auöjufcheiben.  <£r  ließ  fca0  9*' 
pulverte  £ampecher)ol$  eiuige  ©tunben  lang  mit  SBaffer  von  40  bii 
45  ©rab  SReaumur  bigertren ,  pltrirte  hierauf  bie  tfuflöfung  unb 
bdmpfte  fie  bid  jur  Srotfen&eit  ab.  £)iefed  ^robuft  bet)anbelt  er  mit 
SGBdngeijt  von  36  ©rab,  nach  24  @tunben  fiftrirte  er  bie  Äuflofung 
unb  bampfte  (te  bid  gur  <£dnftfien$  eined  birfen  <?nrup  ein,  herauf 
fefcte  er  c twa$  SBojfer  ju  unb  bdmpfte  wieber  bei  gelinber  SBdrme  ab/ 
um  ben  2Ufo£ol  &u  entfernen,  unb  ließ  bann  ba*  ©anje  abfüllen.  €J 
bilbeten  ftch  nun  Ärpjraüe  oon  ipdmatin,  welche  mit  SBeingeitf  ab* 
gewafchen  unb  getroefnet  würben,  £aö  ipdmatin  bilbet  f leine,  glän* 
jenbe  frpjtaüinifche  Schuppen  unbÄügelchen  von  gelb(ichrot$er  Sarbe, 
t)at  einen  bittern,  fcharf  $ufammenjie£enben  ©efehmaef  unb  erfor* 
bert  gu  feiner  tfuflöfung  1000  Ifytile  SBajfer.  2>ie  warme  wäjferige 
2luflöfung  ijt  purpurrot^ ,  wirb  aber  nach  bem  (Srfalten  gelb.  2Jlfo^el 
unb  2U£er  lofen  ed  mit  rötj>lichgelber  garb*  auf. 
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SD?tt  ben  faltigen  »afen  bilbet  bad  ijämatin  blaue  «öerbin* 
bungen,  bie  fdjwach  in  Violett  (rechen.  Die  Verbindungen  bejfelben 
mit  ben  ®äuren  finb  im  feflen  3ufta'nbe  me&r  ober  weniger  purpur» 
rotfy,  in  fer)r  verblümter  tfuflofung  aber  orangegelb,  Dad  3iunorpbul 
oer&ält  ftd>  ju  bem  Jpdmatin  wie  eine  fal$fär)ige  $Öa|td,  bad  3i»u» 
ojrnb  wie  eine  @dure,  bie  Söorajrfäure  wie  ein  bafifdjed  @alj.  $£ie- 
rifche  ©allerte  fernlägt  rotr)e  glocfen  nach  einiger  3eit  t>atau6  nieber. 
$f>onerber}Dbrat  färbt  (ich  in  ber  wäßrigen  Cöfung  bed  J?ämatin0 
blau.  Der  wäfferige  2(ufguJ  beö  Jpämatind  bleibt  mit  Äali  gemifcht 
bei  abgehaltener  Cuft  unjerfefct  unb  blau ,  färbt  ficf>  aber  bei  Cuftju* 
tritt  unter  2lbforption  oon  ©auerfloffgad,  (Erzeugung  oon  etwafl  for}-- 
Ienfaurem  ©ad  unb  3er(töning  be$  ßämatind  rot^gelb. 

Die  gärbefraft  bed  Jjämatind  ijt  merfwürbig ;  0,025  ©ran  in 
250  äubifcentimenter  SEBajfer  bei  geeigneter  Temperatur  aufgelöji, 
unb  ein  fcaumwoUenjeug  oon  1,82  ©ewicht,  weld)*6  wenigllend  &u 
3/4  feiner  Oberfläche  mit  $r)onerbe  ober  (Sifenbeije  bebrucft  ijt,  färbt 
ftc^  nad)  (S^eoreul  in  biefem  Söabe  bunfeloiolett,  oiolettblau  unb 
fd)War$blau.  Serben  in  biefem  &at>e  nod)  5  foldje  3eugmufter  nach 
etnanber  gefärbt,  fo  wirb  baö  lejjte  jeboch  nur  noch  eine  oiolettgraue 
garbe  annehmen.  €  r  b  m  a  n  n  t)at  bad  Jpämatin  au6  bem  fäuflichen 
<£ampechet)olj--(Jrtraft  bargeftellt  unb  gezeigt ,  baß  bie  garbe  ber  Ärn* 
flaUe  bejfelben  wed)felt,  je  nach  ber  ©röfje  berfelben  oom  blaffen 
©trobgelb  biö  jutn  J?onigc(elb,  o&ne  aUe  Söeimifchung  oon  SKotr),  3u* 
weilen  geben  fte  ein  weifjed  ober  blafjgelbed  ^uloer.  @ie  finb  burch* 
f?cr)tig,  meifl  flarf  g(du$enb  unb  fönnen  bi$  gut  üdnge  einer  Cinie  er- 
halten werben.  Der  ©efchmatf  ijt  intenfto,  fuf^ot&artig  unb  fet)r  lange 
im  SWunbe  anf?altenb,  or)ne  alle93eimifchung  oon  abjhtngirenbem  ober 
bittern  ©efchmacf.  Diefe  Abweichung  in  »ejier)ung  bed  ©efdjmacfd  oon 
bem  G^eoreuffchen  ipämatin  fann  wot)l  nur  bat)er  rubren,  baß  (E^e? 
v  r  e  u  l  fid)  eine$  unreinen  ^räparatö  bei  feiner  Unterfucfjung  bebiente. 

Sine  tntereffante  SSeränberung  erleibet  baö  ^ämatornlin  unter 
bem  gleichzeitigen  (Einfluffe  bee*  ®auerfro(fd.  bringt  man  eö  unter  eine 
geräumige  ©ladgfocfe,  unter  welker  (ich  ^iidfeici)  eine@cr)ale  oon  2lm» 
monia^glüffigfeit  bepnbet,  fo  färbt  ed  (ich  bunfel  purpurrot  ot)ne 
fcebeutenbe  ©ewid)tö$unar)me.  SBBtrb  ipamatorolin  hingegen  mit  wäjferi* 
gern  Xmmoniaf  nicht  in  &u  großem  Überfchujfe  tibergojfen,  fo  16(1  ed 
ftch  anfänglich  mit  rofenrot&er,  nachher  aber  mit  pradjtooü  purpurro- 
ter garbe  auf.  Unter  2lb£alten  ber  Cuft  ^ämatojrplin  in  2lmmoniaf* 
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gliljftgf  eit  ab^efperrt  #  credit  fi<$  in  ber  Cöfung  bie  $  eile  Purpurfarbe 
unoerdnbert.  SÖirb  bad  2lmmoniaf  aud  berfelben  in  luftleerem  Staunte 
über  ®cr)wefelfdure  abgebunjiet,  fo  frnflaüifirt  unoerdnberted  #äraa- 
roj»lini)eraud  unb  bieOTutrerlauge  bleibt  tief  rotr)  gefärbt.  SBirb  aber 
bie  ammoniafalifcr)e  Cofung  ber  Cuft  audgefefct,  foabforbirt  fie^auer^ 
floff,  unb  $war  um  fo  met)r  unb  rafcfyer,  je  mer)r  freieö  2(minoiitaf 
oor^anben  ift.  2>ie  glujjigfeit  wirb  Anfang*  immer  tiefer  rotj 
unb  julefct  fa|l  unburcr;|ld)tig  f  er)  wa  r  &  r  o  t  t).  SBirb  bie  arama* 
niafalifcfce  üofung,  fo  lange  fte  noer)  rein  purpurfarbig  hl,  mit  {Sffia/ 
faure  werfest,  fo  wirb  fte  gelb,  o£ne  einen  9?ieberfd)lag  ju  bilben.  i?at 
bagegen  bie  Cofung  unter  bem  (Sinfluffe  ber  Cuft  unb  bed  Hmmoniafo 
bereit*  eine  bunflere  firfcr)rot£e  garbe  angenommen ,  unb  man  verfemt 
eine  <frobe  berfelben  mit  (Sffigfdure,  fo  wirb  ein  ooluminöfrr  97iecer^ 
fd)fag  oon  ber  garbe  bed  gifenornb&nbratd  erhalten.  (Erfefct  man,  fo- 
balb  biefe,  SHeaction  fict)  jeigt,  oorftcrjtig  unb  mit  QSermeibuna,  eined 
ju  großen  Uberfdjujjed  bad  abbunßenbe  2(mmoniaf,  fo  frojtaüijirt  attf 
b*r  gluffigfeit  eine  #mmouiafoerbinbiing  in  üiolettfcr)war$en  hörnern, 
bie  ficr)  in  SGBaffer  mit  tiefer  Purpurfarbe  auflöjl  unb  beren  Cöfung 
mit  Mauren,  üorjüglicr)  mit  gjftgfdure,  ben  erwähnten  braunroten 
Sflieberfölag  liefert.  2)en  Körper,  ber  biefen  Sflieberfcrjlag  bilber,  nennt 
(Erb  mann  J?d  matein,  bie  21mmoniafoerbinbung  ipämatein- 
Ummoniat. 

£ie  erbigen  @alje  fdrbeu  bad  Jpdmatorplin  oiolettblau.  $i< 
SSBetallorobe  »erhalten  fiefc  fa|l  eben  fo,  mit  Hudnar)me  bed  3miwneev 
wel^ed  wie  eine  ©dure  wirft.  Stteutralfalje  t)aben  feine  Sirfung  «nf 
ben  garbjloff. 

Hnwenbung  in  ber  gdrbefunfr. 

3n  ber  gefammten  gdrbefunjl,  fo  wie  in  ber  &un|l  3<W 
bruefen,  nimmt  bad  GampccfK&olj  burd)  alle  Cdnber  eine  wettigt 
SKolIe  ein.  2>ie  flnmenbung  umfaßt  indbefonbere  nacr)|ler}enbe  ®t$w 
jldnbe:  1.  Die  SBollenfdrberei  unb  badDrucfen  fdjafwotlener  ©ewebe; 
2.  bie  ©eibenfdrberei  unb  bad  Srucf'en  feiöener  ©toffe;  3.  bte  i&aum- 
wollen-  unb  Ceittenfdrberet  unb  bad  Drucfen  berfelben,  bad  gdrben  ort 
Ceberd,  ber  tr)ierifcr)en  Jpaare,  ber  geoern,  bedStro^ed  unb  ö<i?a! 
pierd,  enblicr)  ber  £ol$fdrberei. 
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Hnwenbuug  in  ber  @cfcaf wollenf drberet. 

3n  ber  @cr)afwollenfdrberei  unb  bem  Drucfe  ber 
fcfjaf wollenen  © e w e b e  finbet  ba$ (Eampedje^ols  jur Darflellung 
mehrerer  garben  £dufige2(nwenbung.  2lm  meifren  wirb  e$  $um  @cfywar$* 
färben  berSBBolIe  unb  ber  wollenen  Siicfter  oerwenbet,  t&eil*  auf  Dauer« 
£ofte,  tfreild  auf  minber  bauer&afre  garten.  3m  erften  galle  er&alren 
bie  %üd)(t  einen  bunfefblauen  Buffafr  in  ber  SßBaibfupe,  im  ^weiten 
hingegen  werben  fie,  o£ne  oorr)er  einen  3nbigo--2luffo{*  erhalten  $u  £a-- 
ben,  unmittelbar  fd)war$  gefärbt.  SÖet  ber  einen  wie  bei  ber  anbern 
50?ee^obe  pflegt  man  bie  Sucher  mit  flfaun,  SBeinftetn  unb@al$burger 
Vitriol  (fupfer^altigen  <8itriol)  austrieben,  unb  bernad)  in  einer  (Sam* 
ped)e$oljabfocr;ung  oufyufdrben.  Dur*  einen  3ufafc  oonärapp,  ©all. 
dpfeln,  Änoppern,  ©umaef)  u.  bgl.  läßt  ftci>  bie  fdjwarje  garbe  in 
tyrer  Dauer^aftigfeit  noer)  r)6£er  (teilen 

gur  ein  fdjoned  intenjtoed  bauer£afte6  ©cfjwar$  wirb  entweber 
bie  gBolfe  ober  baö  gewebte  Surf)  $u»or  in  ber  SBaibfüpe  fatt  bunfel* 
blau  gefärbt,  naef)  bem  «Maufdrben  gewaföen  unb  bie  £u$e  in  ber 
SBalfmityle  gut  gereinigt.  Daö  beliebte  fammetartige  e^warj,  wel« 
a)eö  auety  unter  bem  9?amen  fcolldnbifdje«  0  erj  w  a  r  $  befannt  ift, 
wirb  nad)  Jpegmann  auf  folgenbe  SSBeife  erhalten:  2luf  6  ®tücfe  in 
ber  Sode  blaugefdrbte  Sudjer,  bie  gufamnien  340  »rabanter  Sllen 
long  unb  914  breit  jtnb,  nimmt  man  60  qofuub  <£amped?ebol$  unb 
6  $funb  ©elb{)oli;  biefed  laßt  man  jufammen  in  ©defen  locfer  einge« 
geben  eine  fjalbeetunbe  long  focr>en,  fii(>lt  barauf  bie  glüjfigfeit,  o^ne 
bie  garbfdtfe&erauäjune&men,  mit  einigen  (Simern  falten  2Baffer0,  fefct 
84  $fiinb  ©iimad)  unb  12  <pfunb  OTullfrapp  bem  «abe  ju.  Die  oor- 
^er  im  warmen  SEBaffer  burd)ndgten  blauen  Sucher  werben  in  eadSöab 
Wnell  eingefcafpelt,  eine  $albe  lang  fjin  unb  £er  gewunben  unb  2©tun-- 
ben  lang  gefönt. 

9?acrj  ©erlauf  biefer  3eit  werben  bie  Sucher  unb  bie  garbfdefe 
aud  bem  Äejfel  genommen  unb  baä  93erbunjtete  ber  glüiligfeit  burcr> 
faltcd&affer  erfefct,  bie  Sucfye  aber  burd)  öftered  Vertäfeln  abgefüllt. 
SBdfjrenb  biefeö  gefd)ie£t,  lö(r  man  12  <jpfunb  (Sifenoitriol  in  bem 
Sarbbabe  auf,  ge(>t  mit  ben  Sutern  fcinein,  winbet  fie  eine  f>albe 
©tunbe  mitteljt  bed  ipafpel«  &in  unb  wieber,  oerftdrft  baS  geuer  bid 
i»m  Äodjen  unb  lagt  r/a  «Stunben  lang  wallen,  wd^renb  man  oon 
3eit  ju  Seit  über  ben  ipafpel  bre£t.  9)?an  nimmt  je£t  Die  Sucher  (jer* 
au«,  tüflt  fu  wie  ba$  erfie  9Wal  ab,  füllt  ben  garbfefftl  mit  t altem 
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SßBaffer,  Uft  normal*  12  <J>funb  (Sifenoitriol  barin  auf,  bringt  bie 
SBaare  hinein  unb  ber)anbelt  fte  auf  biefelbe  tEBetfe ,  nur  mit  bem  Un» 
terfct)iebt,  baß  fte  jefct  nur  eine  ©tunbe  ju  fodjen  braucht. 

2>ie  gefärbte  SEBaare  wirb  attd  bem  Äeffer  genommen,  oerfitylt 
unb  fooiel  afd  mög(icr)  ausgebreitet,  um  fie  in  allen  fünften  mit  ber 
üuft  in  93erü$rung  $n  bringen ,  wonarf)  fte  erjt  ben  anbern  £09  au«' 
gewafdfjen  unb  in  ber  SBalfmttyle  mit  ©eife  gereinigt  wirb. 

£ttrd)  biefee)  93erfar)ren  wirb  eine  tiefe,  reine,  fcr)»oar$e  unb 
bauerr)afre  garbe  erwarten ,  welche  fletö  oollfommener  erreicht  wirb, 
wenn  größere  Quantitäten  $ud)  bet)anbelt  werben,  welcfjeö  bei  Keitum 
Partien  weniger  ber  gafl  ift. 

0tatt  bem  Sifenoitriot  fann  aud>  mit  oiefem  <8ortr)eil  ejfig-  ober 
^oljfaureö  Sifen  oerwenbet  werben ,  wenn  badfelbe  eben  fo  oiel  Si|Vn 
anfgelofi  enthalt,  moburcr)  bie  $ticr)er  nad>  bem  gdrben  weniger  rauf 
erfdjeinen.  £>er  3ufaf>  oon  9D?ullfrapp  beim  gdrben  madjt  bie  Sarfce 
00Ü  unb  biöponirt  ba$  ^cfjwar$e  nid)t  wie  bie  anbern  Ärappartea 
ind  Mt$lid)e. 

<£r)eoreul  empfiehlt  fofgenbe  53err)dfttiiffe  alö  bie  geeiam'tjtot 
um  inbigobfatt  gefdrbted  Sud?  fdjwarj  ju  färben.  Huf  100  gpfunb^uc^ 
200  $funb  domped)e!>o^,  60  <pfunb  ©umacr),  27s  $funb  ©aüdpM 
unb  20  9>funb  Sifenoitriol.  99?an  gibt  brei  geuer,  jebed  oon  2@tun> 
ben.  JÖei  biefem  2Serfar}ren  beobachtete  er  folgenbe  (Srfcfeeinungen : 

1.  £)aß  ein  ©runb  oon  reinem  SMau  einem  oon  oiolettem  unDfu-- 
pferigen  oorjujier)en  fei. 

2.  ©aß,  wenn  jlatt  (Sifenoitriol  ejfigfaureö  (Sifen,  worin  eint$Uity 
SO?enge  (Sifen  enthalten,  genommen  wirb,  baß  @cr;war$  bei  rri* 
nem  bfaueu  Örunbe  fcrjötur  alö  bei  oiolettblattem  auäfdüt. 

3.  2>aß  ©cfjwarj,  weldjeei  man  mit  effigfattremSifen  auf  ©olle  färbt, 
bie  einen  rein  bfauen  ©rttnb  t)at,  wenigftend  eben  fo  fdjon  al* 
baSjenige  ijl,  welcfced  burd)  (Sifenoitriol  erzeugt  tfl. 

4.  ©ibt  man  ber  mit  ejfigfattrem  (Sifen  fct)war$  gefärbten  SBode  ein 
jweitedfcab,  fo  wirb  bad@djwar$  ber  rein  blauen  SBoUebunffer 
aU  ba0  ber  oiofettblauen. 

5.  SBenn  bie  60  <pfunb  6umad)  bttrcr)  20  g>funb  fcfnoarje  ©all' 
dpfel  erfefct  werben,  fo  err)att  man  ben  oorigen  $iemlicrj  är)nli<$< 
Slefultate;  bad  mit  ejfigfaurem  (Sifen  bargeflellte  Öctioarj  i(t 
aber  in  biefem  galle  rötr>lid>er  unb  lebhafter,  als  baa  mit  fa)W; 
felfaurem  erjielte. 
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@$war$  o£ne  Hauen  3nbigogrunb,  wenn  eö  nacr)  guten  93erfa$« 
rungdarten  gefärbt  wirb,  nimmt  fpdtejtend  naef)  6  Monaten  einen 
bräunlichen  ^ticfo  an,  wd^renb  baö  mit  blauem  ©runb  feine  merflicfje 
«öerdnberung  erleibet.  Sflacfc  Verlauf  von  12  bid  15  Qttonaten  ift  ber 
Unrerföieb  fe^r  auffallenb.  2CUeö  fcfjwarje  Sud)  von  guter  Cmattt&t 
follte  bajer  immer  einen  blauen  ©runb  erhalten,  wovon  man  jidjburdj 
eine  Prüfung  auf  3nbigoblau  leicht  überzeugen  fann ,  wenn  man  ein 
§fecfa)en  bauen  in  SBajfer  mit  ©djwefelfdure  gefcr)drft  in  ber  SBärme 
be^anbelt,  woburdj  21Üeö  außer  bem  Snbigobfau  aufgelöst  wirb. 

@ebanfdi>war$.  2)ad  auagejeidjnet  fa)öne  unb  bauer&afte 
@d)warj,  welcrjea.an  ben  feinen  Sollen  tüc&ern  von@eban  fo  fe£r  be* 
wuubert  wirb/  jtellt  man  auf  folgenbe  2lrt  bar.  9Wan  gibt  bem  Suche 
$uvor  einen  bunfelblauen  ©runb  in  ber  Snbigofüpe,  walft  unb  wafc^t 
nach  bem  SÖlaufdrben  mögliche  gut,  weil  von  einer  guten  Reinigung 
nach  bem  gerben  bie  ©c&ön&eit  ber  garbe  bebingt  wirb.  3um@chwarj-- 
färben  werben  auf  20  Glien  Sud)  20  g>funb  ®umach  unb  5  g>funb 
<£ampeche&ol$  eine  ©tunbe  lang  auagefocfjt,  bann  baö  Such  3  @tun- 
beu  lang  in  bem  Tlbfube  gelinbe  gefocr)t,  l^erauagenommen,  gelüftet 
unb  völlig  erfalfen  gelajfen.  9Uui  werben  in  bem  Jdrbebab  12  ^pfunb 
grüner  CEifenvitriol  gelöjt,  nach  ber  2luflöfung  faltea  SBaffer  $ugege-- 
ben,  bid  bie  Semperatur  fo  erniebrigt  ifr,  baß  man  bie  Jpanbnocr) 
tarin  erleiben  fann.  9D?an  rujjrt  jefct  gut  buref)  einanber,  ge&tmit  bem 
Suc^e  ein,  unb  weilt  in  bemfelbenSBärmegrab  eine^tunbe  lang  unter 
befldnbigem  J?erumjie$en  bed  Suched  in  ber  ftarbflottc,  ge£t  alabann 
£eraua,  lüftet  bia  $um  völligen  (Erfalten  unb  wieber^olt  biefe  Opera* 
tion  breimal.  SBenn  bie  fcr)war$e  garbe  ifcren  vollen  Cüjler  unb3n- 
fenfttdt  erreicht  $at,  wirb  baa  Sud)  fo  lange  gewalft  unb  gewaföen, 
biö  bae  SQBajfer  ganz  farblod  ablauft. 

Um  bie  SBolIe  oljne  blauen  ©runb  fchwarj  ju  färben,  gibt 
<£  $  e  o  r  e  u  l  ala  baö  bejle  53erfa£ren  folgenbed  an :  €6  werben 
100  <J)funb  Solle  mit  25  $funb  2llaun  unb  6»/4  <pfunb  Seintfein 
angefotten,  welcher  man  einen  ©runb  burefj  Sau,  «Ruf?  unb  Ärapp 
erteilt.  2>ie  Solle  wirb  fcernach  in  einem  »23abe  von  200  <pfunb£am* 
pedjefyoli,  60  <pfunb  @umach  unb  2l/s  $funb  ©alldpfel  be$anbelt, 
^eraudgenommen,  20  9>funb  (Sifenvitriol  jugefejjt,  unb  ber  Solle  bret 
geuer,  jebea  von  2  ®tunben  gegeben.  (Srfefct  man  ben  (Sifenvitriol 
fcurcr)  ejftgfaured  (Sifen,  worin  eine  gleiche  Spenge  (Sifen  enthalten  ift, 
fo  wirb  baa  @chwarj  e$er  fchöner  unb  lebhafter,  weniger  rot£  ober 


512 

grau.  Serben  bie  60  $funb@umacrj  burd)  40<J>funb@aU«pfelerfefrt, 
fo  erfcfceint  bie  fawar$e  garbe  nod)  fcfconer.  <£|figfatire0  Sifen  <r^t 
bie  Ceb&aftigfeit  nocrj  me$r  ald  (Sifenvitrior. 

€  b  e v  r  e  u  l  £at  bemerf  t ,  bog  bie  SQBa&I  ber  @efäfje  Sinflujj  auf 
bie  fdjtvarje  garbe  bat,  wenigftenS  wenn  bie  Äejfel  aus  Tupfer  ober 
3inn  »erfertigt  finb,  unb  nad)  fofgenbem  93erfa£ren  operirt  wirb. 

100  <pfunb  SBolJe  mit  22  <J>funb  gifenvitriol,  8  $>funb  Äupfa 
Vitriol  unb  8  9>funb  2Bein  jtein  gebebt,  unb  bann  in  einem  and  200  $fun& 
<Iampecr;e&olj ,  5  $>funb  ©alläpfel  unb  11  ^OfiinD  Sirenvitriol  bereite* 
ten  Jöabe  gefärbt.  Riebet  fällt  baS  @d)war$  iu  einem  zinnernen  Äffrl 
gefärbt  etwas  rötj>licr)er  als  in  einem  fupferuen  aus.  (SS  erhält  au<$ 
bie  burd)  ein  Hlfali  genommene  fEBoUe  naef)  biefem  «öerfafcren  ein  nujr 
in*  SKotfr  flecbenbeS  @d)war$  als  bie  mit  äleie  gereinigte,  wenigen* 
bei  3nwenbung  eined  fupfernen  Äeflfeld. 

SBirb  SBoUe  juerji  burd)  SBeinfrein,  Äupfervitriol  unb  dtfrn- 
vttriol  gebeijt,  unb  naef^er  im  (£amped)e£ol$babe  gefärbt,  erhält  man 
ebenfalls  ©djwarj. 

9Kit  2Üaun  vorbereitete  SSBoUe  fange  3eit  in  einem  jiarfen  unb 
fodjenben  (Samped)e{>oljabfu&c  erholten,  nimmt  eine  fo  bunfle  garbe 
an,  baß  fie  fd)war$  erfd)eint,  befonberd  wenn  Die  Puft  einwirfen  fann. 
$Öei  2tbfperrung  ber  £uft  erfdjeint  bie  garbe  fd)war$vio!ett,  beim  3"; 
tritt  berfelben  hingegen  griinlid)rot£fd)warj.  2>iefed  ijl  ein  Söeioeid, 
bajj  burd)  bie  (Sinwirfung  beö  ©auerftoffe  auö  ber  Cuft  eine  gelbe 
garbe  entfielt,  unb  auf  biefe  2lrt  bie  violette  verfcfjwinber. 

2>aS  £$romojnbfd)war$,  eine  93erbiubung  von  (Sampele* 
$ol$pigment  mit  (E^rcmojnb,  würbe  von  tfepfauf  1832  entberft. 
2>iefe  Dauerhafte  garbe  wirb  auf  folgenbe  2(rt  bargeftellt: 

Siefen  ®cf)war$.  £ö  werben  100  $funb  (Schafwollen^* 
mit  bem  Hbfube  von  30  3>funb  (Eamped)eMö  unb  3  bis  5  ^funbSSBrin- 
flein  angefotten,  bann  bie  verfügte  SBaare  in  einem  £etßen  fcafcewi 
3  ^pfunb  boppelt  djromfaurem  Äali  ober  V/t  9>funb  boppelt  c$rotn-' 
faurem  Äali  unb  1  $funb  (Sifenvitriol  fdjwarj  gefärbt,  ober  nw 
fubet  mit  7  $>funb  $Blaubol$ejrtraft  unb  2  bis  3  $funb  ^upfervifriel 
an,  läßt  verfügen  unb  färbt  foerjenb  in  einem  fcabe,  in  welchem 
V/%  9>funb  boppelt  djromfaureö  Äali  aufgeldjt  ifr. 

Äo&lfcrjwarj  auf  fdjwereS  SSBolIentiitfr  wirb  erhalten,  wenn 
100  $funb  bejfelben  mit  10  $funb  SGBeinjtein  unb  10  $funb  t>Wt[l 
djremfaureS  Äali  jwei  ®tunben  focfyenb  angefotten  wirb,  unb  man 
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nad»  bem  Cuften  in  einem  Mfube  oon  60  $funb  <Eamperf>e&ol$  focfcenb 
färbt.  Um  fb  l  a  u  f  d)  w  a  r  $  jti  er&oIten,wirb  bad  foblfdjwarj  gefärbteSud) 
ineinemSafferbabegefod)t,  in  weldjem  7a^f«nb£upferoitriol  gelötf  finD. 

9?od)  wirb  ein  inten  f  i  u  e  d  (£bromfd)war$  erhalten,  wenn 
100  pfunD  £d)afwollentud)  mit  5  bid  6  ^pfniiD  boppelt  djromfaumn 
Sali  unb  3  btö  9  pfunD(£ifenoitriol  $wei  2>tunDen  long  angefotten,  ge* 
watd)en,  verfügt  unb  £ernad>  in  einem  Jarbbabe  von  25  bid  30  Pfunb 
(Eampecr)e(>ol$  gefärbt u>irb.  Sill  man  fclaufcfowarj  fcaben,  fo  fejjt 
man  Dem  SbaOe  */4  bid  l74@eife  &u.  ©ad  Jlnftebebab  bei  biefem  93er- 
fa^ren  fann  nod)  einmal  gebraucht  weroen,  wenn  man  bemfelben  bie 
Jpdlfte  Der  Materialien  $ufr{jt. 

Sur  ä  d)  t  e  d  DunPelbraun  wirb  juerft  ein  fornblumen* 
blauer  3nDigoFüpengrunb  gegeben,  bann  100  9>funo  ©cfeafwollentud) 
mit  10  $funb  ©elh&ol$,  10  $funb  Maun,  3  vPfunb  Seinfhtn  unb 
1  $>funb  Äupferuitriol  angefotten,  12  &tunben  liegen  gelajfen,  gewa» 
fa)en  uno  aldDanu  in  einem  flbfuoe  von  5  $fuuD  (Sampecfye^olj,  bem 
20PfunD  iHot&e  unb  6  «pfunb  £umacfy  jugefe&t  werben,  s/4  ©tunben 
lang  gefärbt.  2)ad  nad)&erige  flbbunfeln  wirb  in  einem  fcaDe,  in  wel- 
chem 3  bid  4  pfunb  (£ifenoitriol  gelöjt  ftnD  /  vorgenommen. 

@al$fä&ige  &afen,  welche  auf  baö  Jpdmatin  wie  ein  ftlfalt  wir* 
fcn,  färben  Solle  im  (Eampedjefcoljbabe  blau.  Um  fdjafmollene  Stoffe 
undcfet  blau  $u  färben,  bebient  man  fi<^  entweber  bed  fdjwefelfauren 
.  Äupferd  ooer  bed  ©rünfpand  in  Söerbinbung  mit  einer  <Eamped)e£ol$ab* 
foc^ung.  SWan  pflegt  ber  Solle  ober  bem  £ud)e  gewö^nlicr;  juoor  einen 
ftdrfern  ooer  fd)wäcr)ern  ©runb  von  faltbarem  &upenb(au  $u  geben, 
uno  fe£t  Dad  ^pigmeut  bed  (£amped)e$ol$ed  nad>{>er  auf.  (Sin  auf  biefe 
Seife  aufgcfefcted  fblau  lagt  fid)  leid)t  baburcr;  erfennen,  baß  ein  ftarf 
gefduerted  fdjwefelfaured  Saffer  bad  aufgefegte  »lau  ab^t,  unb 
nur  ben  ©runb  von  faltbarem  »lau  $urutfläjjt 

Um  Die  Solle  mit  Jpämatin  blau  $u  färben  wirb  1  Sfceil  (Eara* 
pe<fte£olj  auf  6$£eile  Solle  eine®tunDe  lang  mit  15  bid  20  feilen 
Saffer  audgefoctyt,  ftltrirt,  '/..0  fyeii  ©rünfpan  mit  (Eampedje&oli* 
abfub  angerührt,  bann  in  bad  garbbab  gebraut,  gut  umgerührt,  mit 
ber  Saare  eingegangen  unb  eine  ®tunbe  lang  gefärbt,  wonacfe  aud* 
gewafd)en  unb  getrocfnet  wirb. 

£>a  bie  fälligen  fcafen  mit  bem  «pigment  bed  (Sampec^e^oljed 
©lau  geben,  fo  fann  in  fterbinbung  mir  Sau  ober  Ouercitronrinbe 
au$  unddjted  Örun  bargejUUt  werben. 

U  33 
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(Ein  4<fcte6  Dlioengrün  ert)<Stt  man,  wenn  juvor  ein  ^ 
Mauer  Orunb  in  ber  Snbigofupe  gegeben,  t>ann  100  $funb ©oUtn» 
$eug  mit  einem  2lbfube  oon  20  $>funb  ®elbt)olj,  5  9>fitnb  (Sampefy.- 
£ofj,  2l/2  $funb  Äupferuitriol,  4  ^funb  SBeinftein  unl>  1  ^>funb 
Ärapp  l1/,  @tunben  gefärbt  wirb.  SBeun  ba6  £ab  fafl  erfaltet  itf, 
bunfelt  man  burd}  3ugeben  oon  3  bie  4  "pfunb  (Eifenoitriol  ofcne  ju  foc^en. 

2>ie  fd)ön|leu  bauer^aftetfen  «Beilegen*  unb  purpurfarben  werten 
burd)  bie  3«nnbafen  in  93erbinbung  mit  Jjämatin  unb  iBraftlin 
vorgebracht.  Giros  de  Gentilly  mar  ber  Srfte ,  melier  ju  An- 
fange ber  1780er  3at)re  in  granfreid)  ba6  gdrben  mit  (EampecMoIj 
unb  einer  3innauf(dfung  ^uerfl  einführte/  unb  in  feiner  gärberei  bainit 
$8eild)en  färbe,  unb  bie  $u  jener  3eitfo  allgemein  beliebte  garbe, 
bie  unter  bem  9?amen  Prune  de  Monsieur  befannt  war,  mittel|lSora 
pecfyefjolj  unb  einem  3ufa£  oon  SKot^oIj  barfiellte.  (Er  bebiente  fi4 
£ie$u  einer  fdjmefelfauren  3innauflöfung  mit  Äodjfalj,  SGBeinjlein  unö 
Äupferoitrol  werfest. 

Um  bie  beliebte  Prune  de  Monsieur-garbe  $u  erhalten,  wirb 
für  ungefponnene  SEBolIe  ber  brüte  Sfceil  i&reö  ©ewidjteö,  für  iudjf 
hingegen  nur  */j  S£eil  bee>  ©emiefeta  an  23ei$e  erforberlirf) ,  unb  ^ 
tfnfiebenin  einem  $iunernen  fteffef,  in  welchem  bie  &ei$e  mit  bem SEBaf- 
fer  gut  angerührt  würbe,  oerridjtet.  3u  bem  83ei$babe  wirb  bie  SSBaare 
gwei  ©tunben  fang  erhalten,  oamit  fie  von  ber  33eije  vollfommen 
burdjbrungen  wirb,  bann  gut  gewafdjen  unb  im  (Eampecr/e^oljfoM 
bem  eine  oerbdltnijjmäfjige  Portion  SKott)$ol$pigment  (^rafiun),  \t 
nadjbem  man  bie  garbe  rotier  t)abeu  will,  £in$ugefe|jt  wirb,  weil# 
matin  allein  mit  ber  3itinbafid  nur  93etlcf)enfarbe  erzeugt. 

3n  ber  SBalf mittle  erleibet  bie  Prune  de  Monsieur-garbe  burdb 
bie  ©eife  unb  ben  Urin  einige  93eranberung ,  welche  jebod)  letd)t  b 
feitigt  wirb,  unb  bie  eigentliche  garbe  wieber  er^dlt,  wenn  bieSBM 
ober  baö  %nd)  in  einem  leisten  fd&wefelfauren  Söabe  be^anbelt,  bann 
auögewafäen  wirb. 

3n  fpdtern  Sauren  (Teilte  gabroni  in  gloren$  eine  fupf/r 
faltige  fcfjwefelfaure  3innaufl6fung  bar,  welche  unter  bem  9?amen 
gabronifcfje  »eije  für  bie  Sarjlellung  ferner,  foliber  93etfcftenfarbe 
unb  für  Prune  de  Monsieur-garbe  allgemeine  ?(nwenbung  in  bfl 
beutfd>en  @cf>afwollenfdrbereien  erhalten  £at.  ?lud)  bietet  fie  für  33ra 
filinfarbe  bat*  bejle  (Entwicflung-  unb  a3ef«jiigung$mittel  für  fcfcflM: 
Tene  «Stoffe  bar.  2>iegabronifa>e  £ei$e  wirb  auf  folgenbe^lrt  tereirrt: 
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3n  einen  geräumigen  gfdfernen  Äolben  31'eße  man  16  Cot&  SBaffer 
unb  tröpfle  nad)  unb  nad)  1  $funb  raudjenbe  ®d)wefelfdure  $ingu.  3(1 
biefe*  gefd?e£en,  fo  bringe  man  lU  Üotfj  gerafpelte*  reine*  3inn 
£inju,  unb  jteUe  ben  Äolben  in  ein  @anbbab,  wo  nad)  unb  nad)  fo 
lange  erwärmt  wirb,  bi*  ba*  (Semenge  aUmd^fig  in*  ®iet>en  fommt. 
hierauf  nimmt  man  ben  Äofben  vom  geuer,  läßt  if)n  24  ®tunben 
freien,  bringt  24  2otfy  reine*  Äod)fal$  (>in&u,  rii&rt  mit  einem  gldfer-- 
neu  ^tobd^n  fd)nell  um,  uerftopft  bie  Öffnung  be*  Kolben*  mit  $>apier 
unb  laßt  bie  90?ajfe  24  ©tunben  laug  ru&ig  flehen.  Den  Äolben  bringt  man 
wteber  inö^anbbab  $um  hieben,  welche*  fo  fange  fortgefefct  wirb/  bt* 
?HIe*  aufgelötf  ijr.  <flad>  bem  völligen  (Srfalren  wirb  ber  Äolben  eine 
faljige  90?ajfe  enthalten.  93on  biefer  wiege  mau  1  9>funb  ab  unb  oer- 
bilnne  fiein  einem  gläfernen  ©efaße  mitS^funb  reinem  SBajfer.  97?an 
löfe  nun  27»  C'ot^  gereinigten  SEBeinjiein  unb  43/4  2otf)  Äupferoitriol 
in  8  Vj  3>funo2Ba|fer  auf,  unb  gieße  bie  Äuffofung  juerfierem,  fc^üttfe 
2(Ue*  worunter  einanber  unb  bewahre  bie 93et$flüjfigfeit  in  einer  gld-- 
fertien  glafd)e  bi*  ju  i^rem  ©ebraucfce  auf. 

(Sin  fe&r  fd)öne*  Violett  für  fdjafwollene  Stoffe  wirb  aud)  burd) 
etne3innauf(öfung  au*  1  ££eif  Sinn,  12  Reifen  @af£fdure  unb  4  feilen 
(Salpeterfdure  mit  bem  (Eampecfeejoliobfub  erhalten,  wobei  wa^rfdjein-- 
Ud)  fowobl  eine  Soafi*  af*  eine^dure  jugleid)  auf  ba*  Jpdmatin  wirft. 

OTit  ^laun  unb  SGBeinjtein  angefottene  fdjafmollene  Stoffe  nehmen 
in  (EampedK$of$abfub  eine  lebhafte  oeifd)enoiolette  garbe  an,  bie  aber 
dußerft  fliidjtigijr,  unb  0011  welcher  man  feinen  ©ebraudE)  me^rmadjt. 

Unddjte  oiofettblaue  @d)attirungfii,  beneu  man  nad)  Sbelie* 
ben  einen  ®tid)  tn6 blatte  ober  SKot^e  geben  fann,  gewinnt  man  burcfy 
93ermifd)ung  be*  ®dd)fifd)Mau  mit  (Samped)e£oIj.  «0?an  gibt  juerjt 
einen  2lbfub  mit  7'/2  <pfunb  tflaun  unb  2'/2  9>funb  SOBeinjlein  auf 
120  $funb  $ud).  Da*  Sud)  wirb  in  einem  Reißen  fcabe  burdjgenom-- 
ttten,  welche*  man  au*  15  bi*  18  $funb  (Eamped)e£olj  unb  3  $funb 
(Sifenoitriol  bereitet  £af.  Die  fdjwarjbraunen  @d)attirungeu  in  93er- 
binbung  mit  ©alldpfefn ,  Gampedje^olj  unb  (5ifenfaf$en  bargejlellt, 
»erbienen  i&rer  glud)tigfeit  wegen  faum  angeführt  $u  werben. 

3n  ber  2>  d)  a  f  w  0 1 1  e  n  b  r  u  cf  e  r  e  i ,  wo  bie  2tpplication*farben 
mttfeljt  fod)enber  SEBajferbdmpfe  befejtigt  werben,  bient  ba*  Sampele* 
fjofj  jur  fd)war&en  garbe  beu  oerfd)iebenen  21b|hifungen  ber  violetten, 
lilaen  unb  afdjgrauen  ©ctyattirungen,  wefdje  wir  bei  ben  Dampffarben 
ndfcer  fennen  lernen  werben. 

88* 
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^nwenbung  in  ber  0eibenf drberet. 

90?an  bedient  fieJ)  be 6  <£ampe dje&oljeö  jutn  (^cfoworj--  unb  Sötolett- 
färben.  löeim  8d)Würjfärben  eignet  ftcf>  ald  Sbajid  baS  brenzlig  Mi' 
faure  unb  ba$  effigfaure  (Sifen,  wenn  (ejjtered  in  einem  (jo&en  ©rabf 
ber  Oiöbation  angewenbet  wirb  Söeibe  Sifenauflofungen  beftjjen  jht* 
einen  93or$ug  oor  bem  fd^wefelfauren  (Eilen  ((Sifenoitriol),  weil  le&trre* 
bie  ©eibe  leidjt  brucf)ig  unb  raub  mod)t 

Um  Violett  mit  bem  Pigmente  bed  (Sampecf)e(jol$ed  511  färben, 
tt>irb  bie&eibe  juuorolaunt.  Prune  de  Monsieur  $u  färben  qualificirt 
fid)  alö  (SntwUllungömittel  für  bad  qpigment  bed  (Eamped)ebol$ed  &ie 
gabronifdje  «ei$e  am  beflen.  9)?an  pflegt  gewd>ilid),  um  biefe  garbe 
fd)6n  $u  erhalten,  bem  fcabe  eine  oer jiältuifjmäfiige  Portion  ©alläpfel- 

1 

ober  (Erlenrinbe  jujufejjen. 

&aftanieu  braune  unb  3immetbraune  Sarben  in  »er» 
fcfjiebenen  2Ibi1ufungen  werben  erhalten,  wenn  me$r  ober  min  Der  jtarf 
alotinte  £eibe  in  einem  9D?ifd)ung$babe  oon  Gampeei)e&oI$ ,  gernom» 
bufbolj  unb  93tfet(>ol$  bei  mittelmäßiger  Sßärmc  gefärbt  wirb.  Zit 
ipöljer  werben  ^iefurjebee  für  fid)  abgefod)t,  unb  bie  ®eibe  ber  ©leid)» 
formigfeit  ber  garbe  wegen  in  ^wei  &äoern  gebabet,  inbem  man  fu 
nad)  bem  erflon  iBabe,  wenn  ber  garbjlojf  aufgenommen  ijt,  oiidrom- 
bet,  unb  im  ^weiten  Jfcabe  gut  färbt.  £>urcr)  oerfd)iebene  9!)?ifd)una> 
oerbältnifle  im  3ufammenfe(jen  be$  garbbabeö  mit  ben  ipof^abfuben 
Iaffen  fid)  mannigfaltige  ®d)attinmgen  erzielen. 

(Sifen-  unb  fd)iefergraue  @d)attirungen  färbt  man  mit  £amp< 
d)et)of$  unb  (joljfaurem  (Sifen  am  befreti .  £ie95äber  burfen  Riebet  nur 
mä&ig  warm  fein;  bie  ©eibe  muß  aber  juoor  angefotten  werben,  to: 
mit  bie  garbe  ©Iau$  erhält. 

giir  maurengraue  wirb  bie  ®eibe  juoor  alaunr,  bann  ein  ©au 
bab  gegeben,  beoor  (Eampedjerjoljabfub  angewenbet  wirb.  3fl  toi 
Pigment  grdgtent^eile  fijrirt,  fo  fefct  man  bem  (Eampedje^oljbabe  eine 
£inreid)enbe  Wenge  £o!$fouree  (Sifen  $u,  um  bie  garbe  fdjmärjlicbgr« 
ju  erhalten. 

Um  Jpafelnujgrau  ju  färben,  bereite  man  ein  <8ifet£ofS  OrfeilI< 
bab  unb  fefce  etwad  menigeö  Gampect)e£ol$abfub  $u.  3n  biefem 
färbe  man  bie  @eibe  beinahe  au«,  fe&e  r)oljfaure$  Sifen  $11  unb  färbe 
bis  £ur  erwunfdjten  Nuance. 

2)a«  gärben  ber  ®eibe  gefcfciefct  burd>  mehrmalige*  wea)felfet' 
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ttged<£in tanken  in  einer  Sluffi^Peit  jur  anbeut,  unb  barf  in  ben  met< 
flen  gdllen  nicr)t  $u  r)eifj  »errichtet  »erben. 

beim  Drucf  feibener  (Stoffe  mit  2lpplication6farben  unb  giriren 
fcerfelben  burcr)  focfcenbe  SBafferbdmpfe  bebient  man  ficf>  beö  (£ampect)e* 
r)ol$fdrbeftoffd  $ur  Darjlellung  fct)war$er,  violetter,  veilchenblauer/ 
lilad  unb  grauer  garben ;  wir  werben  biefe  (Gattung  bei  ben  Dampf* 
färben  nd£er  fennen  fernen. 

2(nwettbung  in  ber  baumwollen*  unb  Ceinenfdrberet. 

3n  ber  baumwollen'  unb  Ceinenfdrberei  wirb  baödampectjes 
£olj  gur  Darfiellung  ber  fd)war$en,  braunen/  violetten/  lilad,  grauen 
blauen  unb  anbern  garbenabfhtfuugen  oerwenbet.  3«r  fdjwarjen  garbe 
eignet  fid)  alö  bafto  baö  fcrjwefelfaure,  r)ol$faure  unb  effigfaure  gifen 
am  vorzüglichen,  $umal  wenn  benfelben  äupferfalje  $ugefefct  werben, 
für  braune  garben  bie  effig-  ober  £oljfaure  $£onerbe,  wobei  bem 
(Eampedjeholjbabe  9tot££ol$--  unb  Cueratronabfub  gereicht  wirb.  Die 
bafen  für  violette  unb  Ctlafarben  befielen  in  ber  fcr)wefelfauren ,  fal- 
peterfauren ,  ejfigfauren  nnb  $ol$fauren  S&onerbe,  bann  in  bem  ein* 
fachen  unb  boppelten  (S&lor$inn,  bem  fctwefelfaljfauren  unb  effigfau* 
ren  3'nn«  Die  verfcr) ('ebenen  afdjgrauen  2lbjtufungen  werben  in  ber 
Jpanbfdrberei  burd)  me£r  ober  weniger  mit  SEBaffer  verfcr)wdd)te  (Sifen- 
auflofungen  hervorgebracht,  blaue  garben  burcr)  bie  verfdjtebenen  ?luf> 
löfungen  bed  Äupferö  unter  ipinjufejjung  einer  geringen  Portion 
®d)ivefelfdure.  3n  ©efellfcrjaft  mit  anbern  Pigmenten  laffen  fid)  burcr) 
ttefelben  (gntwitflungdmittel  fefcr  viele  unb  mannigfaltige  garbenab* 
fhifungen  mit  bem  fpämatin  barfrellen. 

Um  baumwolle  unb  Seineu  gldn$enb  unb  faltbar  fcr)warj  &u 
färben,  gallirt  man  bie  SEBaare  mit  einem  tfbfube  von  1  2otfy  ©all« 
dpfel,  4  2ot$  @umacr)  unb  4  Votfy  (Eampedje&olj,  auf  1  ^funbbaum* 
ivolle  ober  Seinen  bei  45  ©rab  ©arme,  ringt  leicr)t  aufl  unb  troefnet 
in  luftigem  SÖoben  ab. 

SÖenn  bie  3Baare  gutabgetroefnet  i|t,  bringt  man  fie  in  ein  r)ol$» 
fattred  (Jifenbab  au6  einem  Steile  ^oljfaurem  (£ifen  10  ©rab  mit 
10  feilen  lauem  SBaffer,  arbeitet  fie  »/*  ®tunbe  burcr),  nimmt  fie 
wdfcrenb  ber  3eit  einige  Wale  beraud,  lüftet  fte  einige  Minuten  lang, 
bringt  fte  wieber  in  bad  bab,  worauf  mau  fie  herausnimmt  unb  10 
toi0  12  Minuten  lang  lüftet. 

Jpierauf  gallirt  man  fte  neuerbingö  unb  gibt  ij>r,  o^nefie  $u  trotf* 
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nett,  ein  jweiteö  £3ab  mit  £ol$faurem  (Sifen,  wobei  bad  OaUirunge 
unb  (Sifenbab  etwad  fdjwäcrjer  angewenbet  wirb.  Diefe  beiben  Opera* 
tionen  wetben  nod)  einmal  o&ne  abjutrocfnen  ivieber&olt,  unb  jefceö 
9D?al  eine  'Bierteljtunbe  gelüftet.  9iad>  bem  ©cfyoarifärben  wirb  ge« 
wafcr)en  unb  abgetrocfnet. 

Um  ber  garbe  me£r  ©lan$  $u  geben  unb  bie  SßBaare  in  i^rem 
Angriffe  weid)  $u  erhalten/  wirb  eine  falte  ®oba-Dlbei$e  gereift,  wo 
bei  2  Cotfc  Ol  auf  ein<pfunb  Baumwolle  geregnet  werben.  SHad)  bem 
Durchnehmen  tnberÖlbeije  wirbaudgerungen,  abgetrocknet,  am  gtuff« 
forgfdftig  audgewafctjen,  woburd)  ein  ®d)war$  erhalten  wirb,  Weiert 
fo  haftbar  unb  fo  ooüfommen  tjt,  alt)  man  ed  nur  wünfdjen  fann. 

9)?an  fannaud)  ein  wo^lfeileö  unb  guted®d)war$  baburd)  er&al< 
ten,  wenn  man  bie  baumwollenen  ober  leinenen  (Stoffe  mit  5  ©nid 
$oljfaurem  (Sifen  imprdgnirt,  abtrocfnet,  nad)  einigen  Sagen  in  einem 
Reißen  SSBajferbabe  burd)ttimmt,  gut  auöwafctjt  unb  in  einem  fcaoe 
für  1  $funb  @toff,  mit  bem  3bfube  oon  1/2  $funb  GampedjeM 
Vs  $funb  ^eerofenwurjel  unb  Vs  $funb  &umad)  färbt,  nadj&er  bie 
frf)war$gefärbte  $Baare  in  einem  fdjwad)  gefdtterten  eifenblaufaurw 
Äalibabe  burdjnimmt,  gut  auöwafcftt  unb  abtrocfnet.  (Sin  Cotb  Man 
fauree  Äali  t|t  für  3  q>funb  f$war$gefdrbte  SGBaare  audreidjenb. 

#nwenbung  in  ben  äattunbrucf*  unb  Färbereien. 

3n  ber  %aumwo(len$eugbrucferei  nimmt  ba6  $igment  MQm> 
peaVM$ed  bie  iridjtigfteSRolle  $ur  Darjtellung  ber  fogenannten  fdjwar- 
jen  Srauerfattune  mit  weißen  Öbjeften ,  bann  ber  fogenannten  £alb' 
trauerfattutie  in  oerfd)tebenen  grauen  2lbjhtfungen  .  ferner  ber  &olj{ 
braunen  $3  oben  färbe  mit  unb  o&ne  iflttminirte  gigurenaudarbeitung/ 
unb  julejjt  für  Safelbrucf--  unb  &ampfbrucffarben  ein. 

Um  ein  tiefeö,  inten jtoeö,  fd)öne$  <8d)war$  mit  ber  e\\i$>  oUt 
bof$fauren  (Eifenauflofung  unb  bem  Pigmente  bed  (SampedKboljed  $u 
erhalten,  barf  man  bie  (?ifenbei$en  weber  ju  £od)  ornbirt  nod)  $u  con- 
centrirt  in  2lnwenbung  bringen,  weil  fonfl  bie  fcrjwarje  garbe,  w^nn 
man  nid)t  fe£r  Diel  garbnuterial  babei  oerwenbet,  immer  einen 
tnd  (Selbe  annimmt.  £>ie  ^oljfauren  (Sifenauflöfungen  eignen  fid)  tyt* 
für  am  bellen,  inbem  bad  ber  jpoljfdure  in^drirenbe  empnreumatifaV 
Dl  eine  ju  £o£e  Ornoation  bid  (Sifcnd  $u  oert)inbern  unb  eine  bejfere 
Sßerbinbnng  ber  iöajta  mit  bem  3<uge  &erbei$ufü&ren  fcfceint.  flu* 
leiftet  ein  3ufa&  oon  Äupferfal$  für  ©ewinnung  einer  frönen  fämv 
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$en  garbe  gute  SBirfung.  Jpdufig  pflegt  man  and)  (Sifenauflöfung  in 
93erbinDung  mit  Der  $&onerDebajiö  anjuwenDen.  gür  fcf)öne  ®d)roar$-- 
höben ,  Die  nacb&er  mit  iüuminirten  giguren  ausgearbeitet  werben, 
bietet  eine  ftarfe  eiTig-  ober  £ol$faure  $£onerDe  eine  treffiidje  SÖaftö 
$nr  (£r$eugung  Der  febwarjen  garbe  mit  Dem  Jpdmatin  Dar  2>iefe  gorbe 
erfebeint  um  fo  gldn$enDer  unD  fd>wdr$er,  wenn  Die  gefärbte  unD  gut 
gereinigte  SÖaare  in  einem  falten  SÖBaflerbaDe,  Dem  auf  Die  Stöafj  '/4 
biö  V,  Üotfr  aufgelofter  frifeber  <£ifem>itriol  jugefefct  tfücf  weife 
fd)nell  Darin  Durd)ge£afpelt,  Dann  augenblicflid)  ind  SßBafler  geworfen 
unD  gut  gewafdjen  wirD ,  woDurd)  Der  oiolette  ®ticb  oerfcr)winDet  unD 
ein  intenftoeS  JBlaufcbwarj  jum  93orfc^ein  fommt. 

X>en  fogenannten  febwarjen  Srauerfattunen  mit  gedfcten  weißen 
giguren,  bei  welchen  DaS  93inDemitteI  in  bloßem  (Eifenfalj  befreit, 
fann  mau  einen  auögejeicbneteu  Cüftre  in  Der  ©d)wdr$e  DeS  SJoDenS 
erteilen  /  wenn  Die  SBaare  ua<b  Dem  gdrben  unD  ooUfommenen  SRei* 
nigen  Durd)  ein  fcbwacbeS,  dußerft  wenig  gefduerteS  blaufaureS  Äali* 
baD  pajfirt,  Dann  gut  gewafdjen  unD  abgetroefnet  wirD. 

@cf>war$boDen  mit  weifen  giguren.  fcrauerfattune. 

3n  Den  febwarjen  $rauerfattunen  mit  weiß  gedjjten 
giguren  behaupten  einige  englifa)e  (Ealico ^Drucffabrifen  bis  jejjt  nod) 
Den  &öd)ften  Stuf  in  a3e$ie£ung  auf  tiefe  <Scbwdr$e  unD  £elled 
reines  SÖetß,  fo  Daß  feine  gabrif  DeS  (EontinentS  fie  Darin  über* 
treffen  unD  nur  wenige  Derfelben  i&nen  gleicbgeftellt  werDen  fönnen. 
2)ie  auög^eicfynet  fc^one  fciefe  unD  Der  <3Manj  Ded  fd)war$en  SBobenS 
verbunDen  mit  Dem  retnften  SCBetß  Diefer  britifdjen  Drucffabrifate  beruht 
$auptfdd)lid)  in  Dem  <Ü?anipufationS--93erfa£ren  unD  Der  «BerwenDung 
Deö  ^oljfauren  (SifenS  als  »inbemittel  für  baS  Pigment  Ded  Sampe^ 
cb^oljeS. 

3n  jenen  englifcfyen  (Ealico-Drucffabrifen,  wo  Diefed  gobrifat  am 
voHenbetften  erzeugt  wirb/  wenDet  man  $um  ©runbiren  Der  baumwol* 
lenen  ©ewebe  eine  4*/^  ©rab  SÖaume  flarfe,  ffare,  $ol$faure  (Sifen* 
auflöfung  an,  d£t  o£ne  ?lb$ug,  reinigt  jweimal  in  einem  &u£fot£babe, 
weldjem  Da«  erfle  Wal  Äreibe  jugefefct  wirD ,  färbt  im  <Eampecbe£ol$» 
baDe  mit  3"fa&  oon  wenig  @umad>  zweimal,  fcafpelt  Die  SÖBaare  nacb 
jebem  gdrben,  o£ne  fie  Der  Cicf)teinwtrfung  lauge  preiszugeben,  unmittel* 
bar  gleid)  in  ein  focbenDed  SGBafferbaD  ein,  in  welcbem  eine  fcalbe  <§tunDe 
lang  £in  unD  wieDer  ge^afpelt  wirD.  £>nxd)  DaS  foc^enbe  SßajTerbab 
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fcfoldgt  fid)  nic^t  allein  ba«  mit  ber  93aumwollenfafer  gebunbene 
mentfejrer  auf  bem  3'uge  uieber  unb  liefert  ein  um  fo  tiefered  @d)»arj, 
fonbern  bie  ftgurirten  weisen  Objefte  erfd)einen  baburd)  aud)  oielbeUer 
unb  reiner.  Sttad)  bem  2Öa)T<rbabe  werben  bie  3euge  möglich  fajneO 
gut  gewafdjen,  al«bann  ftucfweife  in  einem  45  ©rab  warmen,  ganj 
fd)wad)en  (£{>lorfalfbabe  burcfygenommen,  fcr)neU  ait«gewafd)en  unlUi 
hödjfie  ©lan$  ber  fdjwarjen  garbe  baburd)  gegeben,  baß  bie  3euge in 
einem  Reißen,  ebenfalls  ganj  fdjwadjen  SßBeinjieinbabe  burdjgenomraen, 
»on  ba  gut  gewafeften  unb  $ule£t  abgetrocfnet  werben. 

SEBenn  weiß  figurirte  Srauerfattune  burcfc  bloße  (Etfenbafen  mit 
bem  Pigmente  be«  GampedKboIje«  barjufrellen  ftnb,  £at  man,  um  fielt 
gleichförmige  unb  gute  SRefultate  ju  ermatten,  barauf $u  fe^en,  &ü 
effig-  ober  £oI$fauren  (Sifenauflöfungen  nie  ftdrfer  al«  4,  fcocbjhni 
4'/2  ©rab  fcaume  für  ba«  Älo&en  Ompragniren)  ber  baumwollenen 
©ewebe  $u  oerwenben,  unb  bie  fdjwarj  gefärbte  OBaare  fowo&l  nacfc 
bem  «or-  al«2lu«fdrben  fcrjnell  tn«2Baffer  $u  bringen,  weil  bei  einen 
4"  langen  ©eilen  an  ber  Cuft  ba*  Spamatm  eauerftoff  abforbirt,  ji<fc 
im  ornbirten  3tiftanbe  auf  ben  weißen  ©teilen  fejrfe&t;  biefelben  wi 
unreinigt  unb  baburcfe  ein  angelaufene«,  leicftt  gefärbte«  SBeip  jum 
*8orfd)ein  fommt,  welche«  überau«  fawer  unb  nur  auf  Äojlen  ber 
fd)6nen,  tiefen  fd)war$en  ©runbfarbe  burcfe  bie  meinigungöraet^eii 
baoon  $u  entfernen  ifr. 

Sbeim  @d)warjfdrben  burd)  £dmatin  wirb  ba«  Sifenorob  in 
Örnbul  oerwanbelt,  inbem  bergarbftoff  bemfelben  @auerfioff  entjie&f, 
Hnber«  »erhalt  e«  ficfr  mit  ben  $f)onerbeoerbinbungen ,  biefe  geben 
feinen  eauerftoff  ob,  färben  fi*  bafcer  aud)  fdjneller  al«  bie  gif«' 
bafen,  welche«  man,  wenn  fie  $ufammen  im  Ärappbabe  bereit 
Werben,  am  befren  beobachten  fann. 

SÖenn  bie  <£ifenbei$en  $u  concentrirt  ober  $u  uberfdjujfig  in 
$ug  auf  ben  garbfloff  angewenbet  werben,  fo  ornbirt  ftd>  ba«  SWefflfl» 
falj  aufrollen  be«  ©ewebe«,  woburd)  ledere«  be«organifirt  »irt, 
unb  fogenannte  oerbrannte  3euge  entireben,  welche  $in  unb »iefcer 
in  fehlerhaften  @d>war$fdrbereien  oorfommen. 

2>ie  mit  bloßer  (gifenbafi«  unb  bem  Pigmente  be«  €amped)e$#s 
erzeugten  fd>war$en  fcratterfatrune  nehmen  aud)  eine  überaus  gldn-* 
jenbe  unb  tiefe,  etwa«  in«  »Idulic&e  fleefeenbe  fcftwarje  garbe  «, 
wenn  bie  gefärbte  unb  gereinigte SÖaare  in  einem  leisten,  ganjfoM 
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gefduerten  blaufaure n  Jtatibabe  burchgenommen ,  bann  rein  gewafdjen 
unb  abgetrocfnet  wirb. 

2>te  mit  (Sifenfalj  für  Srauerfattune  vorbereiteten  baumwolle* 
nen  ©ewebe  bürfen,  nach  bem  fie  trocfen  finb,  ber  £ö£ern  Orobation 
ber  (Sifenbaftd  wegen  ntc^t  lange  unoerarbeitet  bleiben,  fonbern  ed 
muß  bad  SBBefßdjjen  ba(b  nach  bem  2lbtrocfnen  vorgenommen,  werben, 
roelched  beim  SRouleaubrucf  leicht  gefchet)eu  fann.  2>ie  für  ben  $rucf 
mit  ijanbmobeln  beflimmteSBaare  wirb,  wenn  fie  naa>  bem©runbiren 
mit  ber  (Sifenbafid  trocfen  geworben ,  fogleich  gemangt  unb  in  Sucher 
eingeliefert ,  oor  bem  3utritt  ber  atmof»r)drifchen  £uft  bewahrt.  £er 
2)rucfer  nimmt  fie  nur  jtücf  weife  oor,  auch  wirb  bie  93orftcr)t  beobach- 
tet, baß  für  ben  JJanbbrucf  nicht  $u  große  Ouantitdten  auf  einmal 
geflofct  werben. 

fceim  SEBeißdjjen  mit  ipanbmobeln  bat  ber  £rucfer  auch  barauf 
$u  fefc)en,  bie  Arbeit  nicht  in  ber  Sftdhe  ftarPer  Dfent)i(je  ju  oerrichten 
unb  bie  (Sinwirfung  beißer  @onnenjtrac)len  ju  oermeiben,  weit  in  lie- 
fen gdllen  nach  bem  gdrben  ber  3euge  leidet  weiße  unb  blinbe  ©teilen 
burch  tr)eilweife  £öt)ere  Ojrnbation  jugleich  jutn  <8orfchein  fommen; 
(Srfcheinungen,  welche  man  fich  früt)er  nicht  &u  erfldren  oermochte,  ©inb 
bie  giguren  bei  ben  Jpanbmobeln  oon  $)?etall,  fo  barf  ber  £)rucfer  bie 
2Beißd£en  nach  bem  Auftragen  berfelben  auch  nicht  lange  bamit  in 
Berührung  (äffen,  fonbern  muß  eract  unb  fchneü  hinter  einander  fort* 
arbeiten ,  \>amit  nach  &rm  Sdrben  feine  fogenannte  blinbe  (grapst» 
graue)  ©fobelftellen  erfcheinen. 

Um  Ungleichheiten  ju  oermeiben  ifl  ed  auch  immer  ftcherer  bie 
gebruefte  SBaare  nicht  über  Stollen  taufen  ju  faffen,  fonbern  vielmehr 
vom  ^rueftifche  auf  bie  fcanf  ab&ugiehen  unb  bie  3wif<hentagen  vor 
Tibflecfen  burch  Einlagen  von  $apierb6gen  ju  fiebern.  «flach  bem 
t>rucf  wirb  bie  t&Baare  gleich  in  einem  falten  bunflen  Bimmer  ober  fco* 
ben  aufgehangen ,  unb  ben  anbern  SRorgen  iura  Hbjiehen  unb  Steint'« 
gen  für  bad  gdrben  gefchritten. 

SGBenn  bie  weißged£te  $Baare  abgezogen  unb  möglicbjr  gut  gereinigt 
tft,  fann  man  fie  nach  bem  2lbtrocfnen  ohne  $ftachtt)eit  längere  3eit  in 
einem  troefenen  vor  ber ©onnegefcbüjjten 3immer  aufbewahren,  bevor 
man  jutn  gdrben  fchreite  t.  5Sor  bem  gdrben  wirb  bie  troefene  SSBaare 
genest  unb  noch  einmal  in  ben  ©afchrdbern  gewafchen.  33on  einer  forg* 
faltigen  unb  vrdeifen  Reinigung  nach  bem  $Beißd£en  hdngt  bie^ehön- 
£eit  ber  fchwarjen  garbe  unb  ba*  heBe,  flare  ffieiß  hauvtfdchlich  ah. 
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3n  einigen  englifchen  Galicobrucfereien  wirb  bad  SBeijid&en  ber 
oerfct)iebenen  b u n f elf arb igen  Ü&artifel  auf  umgefer)rtem  SQBege  oerrid>< 
tet.  €d  wirb  ndmlich  $uerfl  eine  ©chu&d&majfe,  befler)enb  aud  einer 
3nfammenfe|jung  von : 

6  9D?aß  fduflichem  Zitronen«  ober  Cimonienfaft  12  ©r. 
1  $fb.  14  Cott)  3»cferfdure, 

1    »    28   »  SBeinjleinfdure, 

4   v      8   »   fein  gepulvertem  @enegalgummi , 

7  »  16  v  fein  gepulverter,  eifenfreier,  weißer  ^fetfenerbe, 
auf  bie  weif  gebleichte  dalicowaare  aufgebrucft,  gut  abgetrocfnet,  unb 
bann  mittel |1  ber  SD?afchine  unb  bar)inter  angebrachtem  Haute  flue 
bei  r)ot)er  Temperatur  ber  angemeffen  verbiete  Worbant  gegeben  unb 
fogleich  getrocfnet.  ©leid?  nachbem  bie  3'uge  trotfen  auS  bem  Haute 
flue  fommen,  werben  fie  in  einem  falten  luftigen  &obut  aufgefangen 
unb  nac^  Verlauf  einiger  Tage  in  einen  45  bie)  50  ©r.  warmen  SLaty 
fott)babe,  welchem  £ reibe  ober  boppelt  Fofjlenfauree)  Patron  jugefe^t 
wirb;  pajfirt,  von  ba  rein  gewafcheu,  $um  ^weiten  9D?ale  in  einem 
bloßen  Jtur)fotr)babe  bei  75  ©r.  ©arme  brfcanbelt,  bann  in  ben  ffiafa> 
rdbern  möglich!*  gut  gereinigt  unb  jum  gdrben  vorgerichtet.  2)ieft 
90?et£obe  ift  übrigenö  nicht  immer  fo  juverldßig,  wie  biejenige,  wo 
juerjl  imprdgnirt  unb  bann  erfl  ged£t  wirb,  weil  babet  grope  2Cuf* 
merffamfeit  in  33e£ier)ung  auf  geeignete  93erbicfung  beö  9D?orbant6  unb 
«Kegulirung  einee)  t)or)en  Jpifcgrabee)  im  Haute  flue  erforderlich  wirb, 
unb  bat)er  leicht  bei  93ernad)ldßigung  bee)  einen  ober  beS  anbern  ber 
weiße  i&aufbrutf  angegriffen  unb  nach  bem  gdrben  jtatt  rein  weiß, 
b  1 1  n  b  erfcheint. 

Söei  ^chwarjböben  mit  auSgefparfem  SBeiß  burch  93ori>rucf  unb 
Decf  ober  auch  £>ecf  allein  mittel)!  Jpanbmobeln  gebrucft,  ifl  eine 
effigfaure  ober  r)oljejfigfaure  Sifenauflöfung  von  5  ©r.  mit  SBei$en: 
(larfe  unb  9D?er)l  oerotcft,  ber  man  auf  bie  90?aß  Drucfbafiö  2  £4 
Kupfervitriol  beifefct,  bie  befle  JÖaftd,  um  mit  bem  $igment  bee)  Garn» 
peche^oljed  bad  fchönfle  unb  tiefjle  <öd)mar$  &u  erzeugen. 

Sttit  £inweglaf[ung  bed  2Bein(teinbabeä  l)abe  ich  e'n  D*m  en^'' 
fchen  jhte)  gleiches  ©chwarj  für  Trauerfattune  mit  weißgedjjtengiguren 
erhalten,  wenn  ich  al«  fcafle)  eine  47»  ©r.  85.  (larfe  t)oljfoure  Sifen» 
auflöfung,  welche  juvor  mitteljl  weißen  2lrfenif$  gereinigt  wur&e,  ober 
auch  eine  eifenr)altige  Tr)onerbenbei^e  bafür  verwenbete.  3n  lejjrerm 
gaße  befielt  mein  93erfar)ren  barin ,  bie  rein  gebleichte  SBaare  mii 
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nachftehenber  Sßafid  $u  imprdgniren :  <£d  werben  30  S0?ag  8  ©r.  $8. 
ffarfe  ^ol^faiire  S^onerbe  mit  8  9J?af  effigfaurer  (Sifenauflofung 
6  ©r. ,  ober  jtatt  beren  6  g&afj  Joljfaureö  (gtfen  8  ©r.  frarf  jufom« 
mengemifcht,  bie  baumwollenen  ©ewebe  mit  biefer  9)?ifchung  brei  9Kat 
hinter  einanber,  bie  jwei  erften  9D?ale  mit  wenig/  bad  brüte  90?al  hin* 
gegen  mit  jtarfer  ^rejfion  geflößt,  abgetrocf  net ,  bann  in  einem  fai- 
ren »oben  brei  Sage  lang  Rängen  gelajfen ,  wonach  ba$  SBeißdjjen 
anf  bem  «Rouleau  o^ne  vorhergegangenen  2lb$ug  vorgenommen  wirb. 
Mach  bem  SBeifidjjen  wirb  bie  SGBaare  wieber  aufgefangen,  ben  an- 
bcm  Sag  2  ®tunben  (ang  in  einen  gut  $ie$enften  glujj  eingefan« 
gen,  von  ba  in  einem  £u£f ott)babe  bei  18  ©r.  SBdrme  gefuhfothet, 
im  glujfe  audgefchweift,  in  ben  Safc&rdbern  mögltchft  rein  gewafchen, 
nnb  für  ein  zweimaliges  gdrben  hergerichtet.  3m  SBinter  ober  in 
3a$re6$eiten,  wo  bad  glug waffer  falt  uub  weniger  für  ba$  flbjiehen 
geeignet  ijl,  wirb  bie  SßBaare  burd)  jweimaligeS  durchnehmen  im 
£uhfothbabe  gereinigt,  wobei  bem  erflen  &uhfothbabe,  um  bie  <£äure 
ber  (Snlevoge  ju  neutralifiren,  etwad  Äreibe  ober  boppelfohlenfaured 
Patron  $ugefefct  unb  bie  Arbeit  im  SRoüenfaften  verrichtet  wirb.  Sflach 
jebem  Äuhfot&en  wirb  im  glujfe  gefchweift  unb  in  ben  Safchrdbern 
rein  gewafchen. 

«Borfdrben  ($affiren)  ber  SBaare. 

gür  fechd  ©tücf  5/4  breiten  Salico  im  »etrage  von  866  Liener 
Glien  Cdnge,  wirb  ber  äbfuo  von  20  $funb  (Eampecheholj  in  ben  gär« 
befejfel  gebracht/  baO  SÖab  bid  auf  60  @r.  9t.  erwärmt/  bann  etwad 
^uhfott)  unb  SUeie  eingerührt.  ÜJ?it  ber  Sßaare  wirb  je£t  fchnell  ein* 
gefahren/  bie  Temperatur  bid  auf  80  ©r.  erhöht  unb  15  Minuten 
lang  im  Äocben  erhalten,  bann  bie  SBaare  auf  ben  Jpafpel  gewunben, 
unb  fchnell  in  ein  jur  @eite  ffehenbed  fochenbeö  SBafferbab  übergetrie* 
ben  15  Minuten  lang  barin  hin  unb  wieber  gehafpelt,  fchnell  an  ben 
glu§  gebracht,  2  0tunben  lang  eingegangen/  in  ben  SBafchrdbern  ge-- 
wafchen  unb  $um  ©utfdrben  gebracht. 

Der  Äuhfoth/  ben  gdrbebdbern  jugefefct,  bewirft,  bafj  bie  Drnb* 
t heilchen,  welche  (Ich  noch  von  bem  3euge  lodreiflen,  augenblicflich  von 
t>em  (Siweifj  aufgelöjt,  unb  ihnen  alle  «öerwanbtfchaft  ju  bem  ©ewebe 
benommen  wirb,  fo,  bajj  fie  fich  nicht  mehr  auf  bie  unbebrucften  @tel* 
(en  werfen  unb  barauf  befeftigen  fönnen. 
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SSei$enffeie,  ben  gdrbebabern  $ugefe£t ,  oerfinbert  baa  Siebte 
fallen  ber  garbftojfe,  unb  conferoirt  oermoge  ber  in  tyr  entgoltenen 
Äleienfäure  bie  meijjauagefparten  ©teilen  beim  garben;  aua>  trogt  fie 
jur  Söerfcfjönerung  mancher  Sblaur)ol$farben  bei.  0o  erfdjeint  j.  & 
r)elled  $taur)ol$btau,  mittel)!  Äupferfnljen  bargefrellt,  mit  3ufal  von 
£leie  rein  blau,  war)renb  ea  o£ne  3ufa|j  nur  fdjmufig  r)ellblau  im 
garben  $um  93orfcr;ein  fommt. 

©ut--  ober  flu 6 färben  ber  SÖaare. 

£>ad  ©ut*  ober  tfuafdrben  ber  SBaare  gefdjie^t  ganj  auf  tiefet 
SBeife  mit  bem  gleichen  93err)ältnijfe  an  garbmaterial  unb  benfelben 
9)?anipulationaoerfa&ren.  Die  nad)  folcfjer  9D?etr)obe  gefärbten  Trauer« 
fattune  beburfen  weber  einer  (E&lorfalf*  noef)  SSBeinfteinpaffage,  jie 
»erben  nur  nad)  angegebener  2lrt  rein  auagewafetjen ,  aufgefangen 
unb  abgetroefnet,  wonacrj  ein  tiefed,  glänjenbed  ©ctjwarj  uno  »oü« 
fommen  r)ellea,  reineö  SBeifj  erhalten  wirb/  welcr)ea  nid)td  $u  wün- 
fcfyen  übrig  laßt. 

9tabenfcr)warj  mit  weiß  g  e  a  |j  t  e  n  giguren. 

<£in  intenfioed,  gldnjenbed  SR  a  b  e  n  f  et)  w  a  r  $  für  Srauerfattutu 
mit  weijjfigiirirten  Dejfinö  jrelle  id)  auf  folgenbe  SEBeife  bar:  hierein 
gebleichten  baumwollenen  ©ewebe  werben  mit  einer  eifen  faltigen  S&on 
erbenbafia,  befret)enb  aud:  36  90?a|j  9  ©r.  jtarfer,  ejfigfaurer  $&on; 
erbe  mit  12  9D?afi  4  ©r.  jlarfer  ejfig--  ober  fol$effigfaurer  (Sifenaufl* 
fung  gemiferjt,  breimal  auf  bie  angegebene  Art  geflößt,  abgetroefnet/ 
2  tage  lang  in  einem  falten,  luftigen  $oben  aufgefangen,  ofneäb- 
jug  weiß  gedj&t  unb  für  ein  gweimaltged  garben  wie  baa  vorangegan- 
gene 2>ä)wati  gereinigt 

93  or färben  ber  SOBaare. 

gür  6  ©trief  <£a(tco  ber  bereite  angegebenen  breite  unb  Sange 
wirb  ber  2lbfub  oon  15  $funb  (Eamped>er)ol*  mit  etwa^  itur)fotr)  un& 
Äleie  in  ben  garbfeffel  gebracht,  bei  40  ©r.  mit  ber  SBaare  eingefah- 
ren unb  wär)renb  3/4  ©tunben  bie  Temperatur  biö  auf  70  @r.  err>dr)tr 
bann  auf  ben  JJafpel  gewunben,  fcrniell  abge&afpelt  unb  gletö  2 
©tunben  lang  in  gluj  gegangen,  bann  rein  gewafdjen  unb  jum  @»t: 
färben  gebraut. 
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Huflfdrben  ber  SGBaare. 

Saö  ©utfärben  irirb  mit  bemfelben  quantitativen  a3err)aftnijj 
on  garbmaterial,  Äubfott)  unb  Älcie  vorgenommen,  wirb  mit  ber 
SSBaare  bei  40  ©r.  SBdrme  in  baä  33ab  eingegangen ,  ma&renb  einer 
®tunbe  bid  $ur  Äod)r;ifje  gebracht,  bann  10  Minuten  lang  gefönt. 
97ad)  sÖ«-enbigung  bee  garbeprojefied  wirb  bie  SBaare  auf  ben  Jpafpel 
geitumben,  gleid)  abgefcnlagen  unb  fd)nell  ind  glu&wafler  gebracht,  in 
welchem  man  (ie  2  &runfren  lang  Rängen  lägt,  von  ba  in  ben  2Bafd)* 
rabern  rein  gewafrben,  aufgefangen  unb  abgetrocfnet. 

©tart  in  ben  glu§  einzulangen,  fann  bie  auegefärbte  SBaare 
aucrj  gleid)  in  ein  focfcenbed  S&aflVrbab  ubergebafpelt,  von  ba  imglujf* 
gefa^iveift  unb  in  ben  2Bafd)rabern  rem  au$gewafd)en  werben. 

©cfcwarj  tnö  bläulid)  Violette  fledjenb  mit  weiß  ge» 

djjten  giguren. 

tiefer  in  mer)rern  Itenbeögegenbeu  2>eutfd)lanbö  beliebte  garben« 
ton  für  Srauerfattune  wirb  am  vollfomnmirten  erreicht,  wenn  bie 
baumwollenen  ©ewebe  mit  7  biö  8  ©r.  jtarfer  effigfaurer  $f)onerDe 
oj>ne  (Sifen,  gan*  nad)  ber  porigen  SBeife  geflößt,  biefelben  2ftanipu(a' 
tion$oerfar)ren  beobachtet,  baöfelbe  quantitative  93er(>ältni8  an  garb- 
materiat,  Äu^Fot^  unb  SUeie  babei  in  2lnwenbung  fommen  unft  ba* 
garben  eben  fo  oerrid)tet  wirb.  <Ü?an  f>at  e*  £ier  in  feiner  ©ewalt, 
öud)  verfd)iebene  nodj  me£r  in*  SGiolette  fpielenbe  fcfywarje  garbenab- 
jtufungen  ju  erzeugen,  wenn  verfd)Wäd)te  effig*  ober  holjejjigfaure 
$£onerbe  von  4,  5  bi*  6  ©r.  93.  al*  83afi*  verwenbet  wirb. 

3n  frür)ern  3*iten,  weld)e*  aucf)  jejjt  nod)  in  manchen  (Eatico-- 
brucfer.ien  üblid)  fein  mag,  pflegte  man  ber  mit  ber  ®a(id  für 
®d)war$  imprdgnirten  SBaare  vor  bem  SÖei&äjjen  einen  2lbjug ,  tpeil* 
burd)  (Eingängen  in  glujj,  tfjeil*  durchnehmen  in  einem  Reißen  SBaf* 
fer  Äreibe*,  Äleieu--  ober  £ubfotr)babe  $u  geben;  weil  man  aber  fpäter 
wahrgenommen  £at,  baß  biefe  9)?e(>roperation  nid)t  wefentlid)  ju  ber 
SServollfommnung  ber  garbe  beigetragen ,  im  ©egentfceil  öfter*  ba* 
SÖeipd^en  erfd)werte,  ift  man  meijr  baoon  gan$  abgegangen. 

(Sin  gmeimalige*  garben  ber  ^cfjwar^runbwaare  mit  weipen 
2l^ftguren  i(l  einem  einmaligen  garben  immer  oor$ujier)en ,  weil  ba* 
burd?  eine  viel  tiefere,  gldnjenbere  unb  burc^weg  gan$  gleite 
©runbfarbe  erreicht  wirb. 
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3n  neuerer  3eit  (at  man  oorgefdjlagen,  bem  weif  gebleuten 
baumwollenen  ©ewebe  für  ein  gan  j  tiefet  ©ctjwarj  vor  bem  3m= 
prdgniren  mit  ber  Gtifenbajid  eine  befonbere  Vorbereitung  $u  geben. 
SKunge  &at  Äleienfdure,  Ceufauf  hingegen  £ol opfconiura* 
feife  in  Vorfd)lag  gebracht.  üflit  biefen  beiben  Vorbereilungömitteln 
£abe  i*  »ergleicfcenbe  Verfuge  in  fcejie&ung  auf  weiße  nidjt  »orbe» 
reitete  baumwollene  ©ewebe  unternommen,  unb  gefunben,  bof  auf 
foldje  ?lrt  prdparirte  SBaare  allerbingd  ein  tiefereö  ®cr)war$  ale"  nity 
prdparirte  annimmt,  baß  aber  bie  mit  Golopfconiumfeife  vorbereitete, 
na*&er  mit  ^oljeffigfaurem  (Sifen  tmprdgnirte  ©aare  ftcr)  »iel 
riger  weiß  dfren  laßt,  ald  bie  burcr;  Äleienfdure  ober  ntebt  oorbereiiett, 
unb  bog  bei  auegefpartem  ©eiß  mit  Decfmobeln  gebrueft  ficb  W 
£ämatin  im  gdrben  fe(ler  in  ben  weifen  ©teilen  abfegt,  wobura)  bi<-- 
felben  getrübt  werben.  &eibe  Verfudje  würben  im  ©rofen  untewon» 
men  unb  babei  würbe  folgenoermafen  »erfahren: 

Vorbereitung  mit  (Eolopfconiumfeife. 

3n  Serpentinol  wirb  fo  lange  gejtofened  Golopr)omum  aufgelofr, 
ald  jtcr)  aufoulofen  oermag.  £>er  ooüfommenen  2luflöfung  t»erp<n 
4  Steile  ©ajfer  jugefe^t,  gut  burdjeinanber  gerührt,  24  ©tunfei 
fleben  gelaufen,  bann  buret)  i'einwanb  ftltrirt.  Von  biefer  feifenartig« 
fluflöfung  werben  1  fyeil  mit  10  feilen  ©affer  gemifetjt,  bie  ©<< 
webe  mittelft  ber  ©runbirmafdjine  jweimal  bamit  geflo|t,  obfletroef- 
net,  r)ernacf)  mit  4  ©r.  flarfer  $ol$effigfaurer  (Stfenaufföfung  im 
prdgnirt,  weif  gedjjt  unb  gan$  auf  biefelbe  ?lrt  wie  bie  ©aare  mit 
eifent)altiger  Sjwn  erben  bafiS  oerfe^en,  be^anbelt  unb  gefärbt,  woburö) 
(worein  intenftoer,  tiefer,  f^warjer  »oben,  aUein  fein  ganj  Kare*, 
frelle*  ©eif  jum  Vorföein  fam,  bat)er  bad  Verfahren  nur  für  @Ia« 
fd)war$  o£ne  ©eif  *u  empfehlen  ifh 

Vorbereitung  mit  ber  Äleienfdure. 

Vorzüglicher  al*  bae  oorige  erweift  fid)  bae)  Verfahren  mit 
Äleienfdure  für  bie  fcarftellung  ber  Srauerfattune  mit  d&weifen  ?i 
guren.  Um  bie  Äleienfdure  |u  bereiten,  werben  2  $funb  ©ei$enflfie  ge- 
ftebt,  um  bad  Wlefyl  booon  $u  trennen,  alöbann  oiermal  mit  fad'« 
©ajfer  audgewafeben,  t>amit  alle  $?e$lt&eile  oollenbd  audgefcbieM 
werben.  X)ie  fo  gewafefcene  Äleie  wirb  mit  20  0)?af  gluf waff« tint 
©tunbe  lang  gefönt,  burcr)gefei£t,  aueigepreft  unb  mit  ber  gewönne 
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nen  glüffigfeit  bie  baumwollenen  ©ewebe  mitten!  ber  ©runbirma« 
fdjine  zweimal  geflößt,  unb  in  allem  Übrigen  wie  bie  mit  (Eofopho-- 
niumfeife  vorbereitete  3£aare  verfahren/  wonach  ein  tiefer,  gldnjenber, 
föwarjer  ©runb  unb  $eUe$,  5>eitere6  SSBeifj  ermatten  wirb. 

@  et)  w  a  r  $  e  fcrauerfattune  mit  weisen  #  (*  f  i  g  u  r  e  n  in 

gewirftem  (Sffeft. 

2>iefer  oon  ben  granjofen  juerft  gelieferte  Srauerartifel,  ber  ftcr> 
bem  2luge  in  einem  faft  tdufdjenb  gewirften  Sffefte  $eigt,  wirb  auf 
folgenbe  SSBeife  bargeflellt:  «9? an  imprdgnirt  bie  baumwollenen  ©e* 
Webe  auf  gewöhnliche  2Irt  mit  ber  ftir  ©djwarj  angegebenen  eifenhal* 
tigen  S^onerbenbaflö,  brueft  mit  ber  Jpanb  ober  <perrotine  bie  fldr* 
fern  Objefte  mit  ${$weiß,  behanbelt  bie  Sßaare  nadjgehenbd  in  einem 
Äreioebabe  bei  50  ©r.  SQBdrme,  reinigt  unb  troefnet  ab.  3*6*  werben 
bie  Partien,  welche  nad)  bem  gdrben  am  bunfelflen  erfdjeinen  follen, 
mit  einer  neutralen  «Heferoe  gebrueft,  unb  bann  mittel)?  bem  SKouleau 
fcer  feine  Äetfenbrucf  in  Äjjweifj  baruber.  9?ad)  biefem  tfuforuef  wirb 
bie  SBaare  ben  anbem  Sag  im  Stollenfajten  burd)  ein  Äuhfoihbab, 
&em  Äreibe  jugefejt  wirb,  bei  60  @r.  SBdrme  burdjgenommen ,  gut 
gereinigt  unb  nad)  gewöhnlicher  2lrt  fdjwarj  gefärbt. 

2>ie  neutrafe  9?eferoe  für  tiefen  23e£uf  bereitet  man  auf  fol- 
gende SEBeife : 

3n  16  $funb  SSBaffer  werben 

4  5>funb  arfeniffaureöÄali  heiß  gelöfl,  bie  freie  2lrfentf fdure  burd> 
1 V4  9>funb^ottafd)e  neutralifirt,  bann  bie  fodjenbe  fluflöfung  über 
6'/2  g>funb  gebrannte  etdrfe  gegojfen, 
2  q>funb  «Pfeifenerbe  bamit  verrührt  unb  fiir  ben  Drucf  mit 
7*  $funb  effigfaurer  Snbigoauflöfung  geblenbet. 

®  d)war$boben  für  tUumtntrte  Aufarbeitung. 

Sur  £cr)war$boben  mit  buntfarbiger  ?tuöfd)attirung  oerwenbe 
tcr)  eine  eifenhaltige  S:r>onerbenbafid  in  folgenber  3ufammenfe&ung : 
SO  90?af?  hot^fTigföure  ^h^nerbe  8  @r. 

15  9)?afj  ejfigfaureS  (Sifen   aucr)  SÖlecf)--  ober  3innbei$bruhe 
5  @r. 

5  95?afj  SBaffer,  welche  gut  unter  einanber  gemifd)t  werben. 
3n  bem  £lo£troge  wirb  wdfjrenb  bem  2)iird>laufen  ber  SBaare  burefc 
bie  (Enlinber,  wie  eS  beim  3mprdgniren  mit  allen  eifenhaltigen  83afen 
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fleta  ber  gaflf  fein  muff,  ber  (icf)  biCbenbe  ®d»oum  forgfaltig  abge* 
nommen  unb  btird)  fleteö  3"fl"(**n  frifcber  glujfigfeir  Der  SBafi«  in 
gleicher  Goncentraiion  erhalten.  91ad)  Dem  3mpragniren  unb  warmen 
flbtrocfnen  ivirD  bte  $Baare  2  Sage  aufgerjanqen  unb  or)ne  oorfreri* 
gen  2lb$ua,  bad  SBeißäßen  oorgenommen ,  über  9?ad)t  aufgefangen, 
bann  im  SKoUenfatfen  bei  48  ©r.  SGBärme  in  einem  Äubfotbbaoe,  wfl* 
d)em  für  20  ®tücf  (Ealico  in  3'viia)enräumen  5 -pfunbÄreibe  $ua,rfe$t 
werben,  burcbgenommen ,  gfeid)  eine  Ätunbe  lang  im  gl ujfe  einge- 
gangen un&  in  ben  SBafchräbern  möglicbit  rein  gewafcben. 

£ad  jweite  £ubfotr)bab  wirb  bei  78  ©r.  ©arme  in  einem  ge* 
wobulicben  Dampfforbfafren  vorgenommen,  wobei  für  jebed  @rü<f 
(Ealico  1  ^funDOnercitronnnbe  jugefe^t  wirb.  «D?an  ge&t  mir  4  an  ein« 
ber  gehefteten  Luiden  in  bad  »ab  ein,  gibt  3  Doppeltouren  über  Den 
ipafpel,  reinigt  gut  unb  fdjreitet  jum  gärben. 

$3ei  aUen  &d>war$b6ben  mit  weißen  Äpftguren  ift  befonbrri 
barauf  &u  fernen,  baß  beim  er  jten  Abgeben  ber  gebruef ten  SBaare  bie 
Ä»t)Fotr)bal>er  na  et)  bem  £urd)ne$men  oon  25  bi«  30  ®tücfen  Sali» 
abgelaufen  unb  burd)  ganj  frifefce  erfe&t  werben ,  weld>e  <8orfid)t  fnr 
^r^altung  eines*  reinen  SBeiJ  unumgänglid)  erforberlid)  ijt.  3n  bei 
jweiten  barauffolgenben  £ur)fotr)b<Sbern  hingegen  fann  man  burd)  jeit» 
wrilige6  ipiiijufe^en  oon  frifdjcm  &ur)fot$e  oiel  größere  Partien  ojne 
9?ad)t(>eil  für  bie  weifen  Objefte  bemänteln. 

93orfdrben  ber  SBaare. 

gür  10  @tücf  Galico  wirb  ber  21bfub  oon  40  $funb  SampraV- 
t)ofjf  8^funb@umad)  unb  2$funb  juoor  in  SBajfer  gelöjter  $ifd)ler.' 
(eim  oerwenbet,  bei  60  @r.  SBärme  inö  33aö  eingegangen,  währen) 
einer  ©tunbe  in6  Äocfyen  gebracht,  unb  im  Übrigen  wie  früher  ge- 
jetgt  be&anbelt. 

2(u6färben  ber  SBaare. 

©ad  ©ut«  ober  flu o färben  ber  3Baare  wirb  im  gleichen  Material1 
93err)ä(tmjfe  oorgenommeii/  mit  ber  SBaare  bei  60  ©r.  SBärme  in  M 
&ab  eingegangen,  bie  Temperatur  nact)  unb  nad)  bi$  jum  Äodjen  er* 
|>Q^t,  uub  bie  Sßaare  eine  SBiertelflunbe  lang  tüchtig  geformt. 

Sünföt  man  einen  mer>r  in«  93  i  o  I  e  1 1  b  l  d  u  Ii  et)  e  fi$  neigen' 
ben  fdjwarjen  »oben,  fo  fann  al*  SöafiS  7  ©r.  flarfe  ejfig«  oto 
r)ol$effigfaure  $r)onerbe  in  änwenbung  gebraut,  beim  jweiten  Äu$« 
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fotfen  bie  Äuercitronrtnbe  unb  im  int  gdrben  ber  @umach  unb  Seint 
weggelajfen  werben,  wogegen  Äuffotf  mit  etwad  Äleie  ben  beiben 
garbebdbern  jugefejjt  wirb. 

@chwarjgrunb  mit  weiß  unb  oio  fetten  Sjjfiguren. 

2>iefe$  intereffante  gabrifat  bilbet  einen  ber  fcfjonfren  Jpalb- 
traue  r*2frtifel  im  fcaumwoUenbrucf.  Q?r  ging  oor  mehren  3<»fft» 
juerji  auö  eugfifchen  (Ealico-£rucfereien  feroor,  unb  bie  DarfMlung 
bejfelben  oetfchaffte  ficr)  nur  (angfam  Eingang  in  einigen  &rucfereien 
t>e$  geftlanteö,  unb  mag  aud)  beut  ju  Sage  noch  manchen  unbefannt 
fein.  3m  otferreichifchen  Äoiferfraote  war  id;  ber  (Srjle,  ber  benfei- 
ben  einfeimifch  machte,  auch  oiel  barin,  fo  wofl  im  3Bal$en*  alö 
Jpanbbrucf  in  mannigfaltigen  OTuflern  arbeitete.  2)aö  Söerfafren, 
biefed  gabrifat  in  fetner  fochten  93olIenbung  barjuftellen,  befreit  in 
gofgenbem : 

Sie  rein  weiß  gebleichten  Galico  werben  mit  5'/.,  @r.  83.  jlarfer 
effig*  ober  f  olieffigfaurer  £f  onerbe  jweimal  geflößt ,  warm  abgetrocf-- 
net,  jur  SOerflucr/ttgung  ber  @dure  unb  23ilbung  bafifch  effig*  ober 
foljeffigfaurer  Sfoneröe  in  einem  luftigen  Söoben  4  bid  5  Sage  aufge- 
fangen, nachfer  ba6  SBeifj*  unb  93iolettd$en,  je  ben  90?ujtern  jufa* 
genb,  tfeifd  burd)  ben  Jpanb-,  ^errottne-  ober  SRouleaubrucf  gegeben. 

9?ad)  bem  weiß  unb  oioletteu  %aufbrucf  wirb  bie  SEBaare  über 
Macht  aufgefangen ,  ben  anbern  Sag,  um  jebeö  ?lbflecfen  $u  oermet'.- 
ben,  auf'6  ©orgfamjte  im  9*ollenfa|ten  bei  48  ©r.  SK.  gefuffotfet, 
gleich  im  SSBajfer  gefdjweift,  in  ben  SBafchrdbern  gewafdjen ,  alöbann 
nod)  einmal  bei  60  @r.  ©arme  einem  Äuffotfbabe  unterzogen,  im 
gfuffe  gefchweift,  in  ben  SÖafcrjrdbern  gewafchen  unb  für  bad  jweima« 
lige  gdrben  hergerichtet. 

Sßorfdrben  ber  SBaare. 

3n  bie  &ampffdrbefufe  werben  für  10  &tücf  (Ealico  ber  mef  r- 
malö  erwäfnten  breite  unb  Üdnge,  ber  Mfub  oon  36  $>funb  (Eam* 
pecfcef  0I5  mit  2  $funb  in  Söaffer  gelojren  Ceim  unb  1  $funb  @u* 
mach  gebracht,  baö  93ab  bid  80  @r.  erwärmt,  mit  ber  SBaare  einge- 
gangen unb  ba£  gdrben  bei  jhifenwetfe  erföfter  Semperatur  wdfrenb 
r/z  ©tunben  bid  68  gefärbt,  bie  gefärbte  £3aare  gleich  in  gluß  V/t 
bid  2  ®tunben  eingefangen,  in  ben  SÖafdjräbern  gereinigt  unb  jum 
©utfarben  gebracht. 

1.  34 
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flu  6  färben  t>er  Sßaare. 

X>at  ©ut*  ober  fludfdrben  Der  SBaare  wirb  mit  bemfelben  2Ra< 
rerialoerjältniß  eben  fo  vorgenommen,  nur  mit  ber  Hbanberung,  baf 
bie  Temperatur  beimgdrben  julrfct  bid  $ur£oe^i£e  geweigert  wirb. 

©etß.i&e.  (Snleoage.) 

£ie  weiße  ijjbrucfmajfe  ((Enleoage)  fowo^l  für  biefen  gabri« 
fationdartifel,  alö  aud)  für  @<r)roar$*$rauerfattune  wirb  auf  folgend 
SGBetfe  $ufammengefe&t : 

3n  4s/4  9>?aß  83afr<r 

43/4  9)?aß  9  ©rab  83.  flarfem  Zitronen-  ober  Cimonieii' 

foft  werben 
8  9>ftinb  3ucferfdure, 

2V4  $>funb  SGBeinfleinfdure  warm  überbem  geuer  aufgeläfr, 

bie  2(uflöfung  über 
14  9>funb  gebrannte  ®tärfe  gegoffen,  gut  burcrj  einanfcer  a/- 

rufirt,  unb  nad)  beut  gdn$Iicf)en  (Erfalten 
1  90?aß  ©ummiwajfer  £in$ugefefct. 

fceim  SBafjenbrucf  wirb  bie  2Beißdfce,  weil  ffe  bie  «öiolettdee 
referoirt,  juerjt  gebrucft.  SBenn  ba^er  carrirte  Sttufrer  gebrucft  wer 
ben,  bleiben  Diejenigen  Stellen  ebenfalls  weiß,  wo  93iolettbeije  iif 
weiße  berührt.  Sur  ben  jweifarbtgen  SBa^enbrucf,  wo  beibe  SBei5en 
gleichzeitig  gebrucft,  werben  bie  2>ejfin0  fo  conjtruirf,  baß  feine  % 
bie  anbcre  berührt ,  weit  bie  SBeißbeije  im  ntc^t  eingetrocf ueten  3«-' 
fianbe  bad  Violett  niefyt  ooUfommen  &u  referoiren  oermag.  3m  /?an& 
brucf  wirb  bic  SKaare  juerfl  weiß  gedjjt,  bann  bie  oiolette  tyt  $t> 
brucft,  welche  auf  benfelben  ©teilen,  wo  ftcf)  SBBeißdjje  aufgebrucft  b<; 
pnbet,  befonbera  weiß  referoirt,  im  fctywarjen  93oben  hingegen  vio- 
lett erfcfyeint. 

SHoIeit-Sje.  ((Snleoage.) 

2>ie  violette  itybrucfmaffe  ((Snfeoage)  bereitet  man  auf  fd' 
genbe  SBeife: 

3n  8  SO?aß  Cimonienfaft  3  ©r.»  flarf  werben  $eiß 

IV»  $f«ub  faured,  f<t>wefelfauree  &ali,  weiche*  juw  >ß 

SCßajfer  gelöft  unb  bemfelben 
6  £ot$  weiße  &$wefe(faure  hinzugegeben,  gebracht,  in 
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8'/i  9ftaf*  Pölted  ©ummiwaffer  eingerührt  unb  jure&t 
1  ÜJ?oß  fofjfaure  3innauffd7ung  bin$ugebrad)t. 
SOBilf  man  Die  vtofetren  Objefte  feller  faben,  gibt  man  weni* 

ger;  follen  fte  bunfter  fein,  etwad  mefr  uon  ber  faljfauren  3inn* 

auflöfung  $u. 

©d)war$-©runb  burt$  93orbru<f  unb  £ecf  mit  iKumi* 

nirter  garbenaudarbeitung. 

gur  93orbrucf  unb  £ecf,  fowoff  im  ipanbbrucf  a(d  bei  &ecfpar« 
tun  im  SEBaljenbrucf ,  eignen  fid)  als  92erbicfungdmittel  bie  ®tärfe 
unb  baä  2Bei$enme$l  für  bie  bloßen  (Sifen  ,  wie  für  eifenfjftige  $fon* 
erbebafen  am  beften.  ©ei  bloßer  (Sifenbofid  werben  für  baö  93orbrucf* 
fdjwarj  im  ipanbbrucf  4  Wag  6  @r.  tfarfe  foljfaure  (Eifenauffdfung 
mit  1  9>funb  8  2otfy  ®tdrfe  ober  1  ^funb  0tdrfe  unb  12  ?ot$  SBei* 
^rnmebl  verfocht  unb  bie  Drucfmajft  faft  gerührt ;  für  £ecffd)warj 
hingegen  8  99?af?  6  ©r.  ftarfeä  ^oltfaure*  CSifen  mit  2  $>funb  8  Cotf 
etärfe  ober  1  «pfunb  80  2ot$  etärfe  unb  16  2ot§  SBeijenmebl  »er* 
bicft.  ©ei  eifenfaltiger  Sfonerbebajle  werben  für  ben  «öorbrucf  2 
9)?aß  6  ©r.  ftarfeö  foljfaured  Sifen  mit  2  3)?a0  8  ©r.  frarfer  ejfig; 
ober  fof&effigfaurer  Sfonerbe,  unb  für  ba6  Secfen  4  9D?aß  6  ©r. 
frarfed  f  olsejjigfaured  Sifen  unb  4  ÜJ?a§  8  ©r.  ftarfe  effig*  ober  fofj- 
effigfaure  Sfconerbe  in  bemfelben  93err)a(rniffe  oerbtcft. 

£tatt  beö  foljejfigfaurenGiffnd  fann  aud)  ejfigfaure«  (Sifen  »er» 
wenbet  werben.  Sowohl  ben  Mögen  gifen--  alö  ben  eifenf  altigen  $f  otu 
erbebafen  fann  man  aud)  Äupferfafye  $ufe£?u,  woburd)  fefr  tiefe 
fdjwarje  Sarben  erhalten  werben.  3n  folgern  galle  pflegt  man  auf 
bie  *39?aß  Srucffdjwarj  gteid)  nad)  bem  Äoctyen  bid  2  Cotf  fein 
gepufoerten  Äupferoitriol  einzurühren. 

Die  mit  <8orbrucf  unb  2>ecf  gebrucfte  SGBaare  wirb,  fobalb  |te  in 
ber  Drucf  jhibe  trocfen  geworben ,  4  biä  5  Sage  (ang  in  einem  falten, 
luftigen  ©oben  aufgefangen,  bann  in  einem  warmen  Limmer  feiert 
geröflet  unb  unmittelbar  &um  2tbaier)en  in  bie  Äuffotfbäber  gebracht. 

£>a0  erjte  Äubfotfbab  wirb  bei  78  ©r.  9*.  gegeben.  SERan  reicht 
bemfelben  8  $funb  ^umaefo,  geft  je  $u  3  (Stücfen  (Ealico  an  einanber 
gefeftet  fdjnell  in  baö  ©ab  ein,  weilt  15  Minuten  über  ben  Jpafpel 
f  in*  unb  ferlaufenb,  wafdjt  unb  reinigt.  9?ad)  jeben  3  @tücfen  wirb 
wieber  etwad  Äuffotf  mit  l'/i  ^funb  ®utnad)  zugegeben  unb  fo 
lange  bamit  fortgefahren,  bi$  30  fctücfe  burcJjgenommen  ftnb. 

34  * 
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2)a8  |  wette  Äuhfotr)bab  wirb  ohne  ©umacrj  bei  78  ®r.  9t.  gegc< 
ben;  wobei  4  @tücf  an  etnanber  geheftet  breimal  über  ben  £afyel  £in 
unb  Wieb«  gewunbeu,  bann  herausgenommen,  gut  gereinigt  unb  jutu 
gdrben  gebraut  werben. 

Sarben  ber  SGBaare. 

X>ie  na*  falber  litt  behanbelte  SBaare  pflegt  man  für  einen 
tiefen  fd)  warben  ©runb  nur  einmal  ju  färben.  gür  6  ©tue*  Salico 
wirb  ber  2lbfub  von  36  $funb  (Eamp ed>ehol$  unb  3  <pfunb  @uma<b 
in  ben  garbfeflel  gebraut,  bie  glüjfigfeit  auf  70  ©r.  9t.  erwärmt, 
3  ®d)aiifeln  Äur)fotr)  barin  jertheilt  unb  mit  ber  411  fdrbenben  5Baore 
fdjnell  eingefahren.  Sflacf)  einigen  9D?alen  bin*  unb  wieberbre&en  n>irb 
ba$  8ab  $um  Äocfyen  gebraut,  unb  3/4  ©tuuben  fodjenb  gefärbt. 
Sttact)  bem  gdrben  werben  bie  3euge  entweber  unmittelbar  gleicb  in  ein 
jur  @eite  jier)enbeö  fod)enbe$  SBafferbab  einger)afpelt,  ober  audj  ftwO 
in  ben  glufj  gebracht,  eine  £ tunbe  barin  hängen  gelaffen ,  gut  gero«: 
fdjen  unb  $ur  (Erhaltung  eineö  reinen  Stteig  für  bie  nac^r)er  ein^ubru* 
cfenben  3Uumination$farben  burct;  ein  fcrjwaccjeö  Sr)(orfalfbab  pajfirt. 

d^orPalfbab. 

Sine  h^erne  SSBanne  mit  Jpafpel  oerfer)en  wirb  etwa*  über ! , 
ootl  mit  glugwafier  gefüllt/  l'/2  biö  2  90?og  5  ©r.  ftarfe  h*Ue  Gtylw 
falfauflöfung  eingerührt,  alöbann  bie  SÖaare  über  ben  ipafpel  laufend 
jiücftveife  einige  Stöale  fcfcnell  hin  unb  wieber  getrieben,  gleict)  an b« 
glug  gebradjt  unb  eingehangen  ober  gut  gefctjweift.  Sttad)  bem  Sur* 
nehmen  eine*  jeben@tücfeS  werben  bem  iöabe  y4  9Ö?ajj  flüjfiger  G&for. 
falf  $ugefe£t,  unb  bamit  fortgefahren/  bid  bie  ganje  Partie  durchge- 
nommen ijl.  X>te  d)lorirte  SGBaare  wirb  nad)  bem  hinhangen  ober 
@cl)Weifen  in  ben  SBBafdjrabern  rein  auSgewafdjen  unb  abgetrotfnrt. 
2)urct)  baödh^riren,  bei  welkem  Übrigend  fe^r  oorftdjtig  oerMrri 
werben  muß,  erfdjeinen  bie  weißen  Stellen  ty\\t  unb  bie  fd>war$e  garte 
gewinnt  baburcty  ihren  hödjften  ©lang  unb  Wer. 

33ei  ber  ?lu6fd)mücfung  mit  3lIuminationöfarkn  werben  juerü 
bie  &ampffarben  hinter  etnanber  eingebrucft  unb  nad)  bem  kämpfe" 
berfelben  bie  gefcbdrften  2tpplication$farben,  wouact)  beibe  $ufamm« 
gewdffert  werben. 

2>ie  meinen  @crjwar$boben  mit  illuminirter  Ausarbeitung  w 
ben  mit  ©elb,  Örün,  »lau  unb  SKoth  auflgefdjmücft,  unb  ber  W<« 
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Äotfeit  wegen  nur  wenige  berfelben  mit  gelb,  boppergrün,  boppelbfou, 
2  GarecftU'/  2  rotten  unb  2  uiolctten  2(b(hifungen  jugfeicf)  audfcfcattirt. 
Die  Dampf--  unb  gefdjdrften  tfpplicationöfarben  bei  biefem  Drucffa-- 
brifate  befielen  in  Jolgenbem : 

£>  am  p  f  gel  b. 

3n  1  Sftaß  Reißer  ©elbbeerbrühe  oon  16  üoth  perfifd>er  ©elb-- 
beere  werben 

8  eotfj  2Uaun   aufgelöft,   Die   freie  ^wefelfaure  be6 
?Üaun6  mit 

2  Coth  effigfaurem  Patron  neutralifirt  unb  bad  ©an$e  mit 
16  Poth  fein  gepuffertem  ©ummi  oerbieft. 

Dampfgrün.   <§  i  n  f  a  cfc  ®  r  ü  n. 
3n  8»/s  «Wag  ©elbbeerbrühe  5  ©r.  unb 

7*  9J?a0  effigfaurer  i^onerbe  7  ©r.  werben 
18  Üoth  bfaufaured  Sali  gelojl,  naef)  bem  (Srfaften 
4  Coth  SBeinjreinfdure  eingerührt  mit 
2  SQ?a§  biefem  ©ummiwajfer  »erbieft  unb  $ule£t 
17,  2ot$  concreteö  boppefted  (S^orjinn  eingerußt. 

£)  u  n  f  e  f  Dampf  grün  a  f  6  Unterlage  für  #  e  f  f  g  r  ü  n. 
1  Vs  S^flp  ©elbbeerbrühe  5  ©r.  mit  \ 
XU  9D?aß  efifigfaurer  £$oittrpe  7  @r.  werben  mit 
20  2otfy  ©tdrfe  oerfocr)t,  oom  geuer 
16  Coth  geflogene«  blaufaureS  Äali  eingerührt,  ^alb  falt 
4  Coth  SBeinfteinfdure  hin$ugebrad)t,  ganj  falt 
17»  Coth  Doppelte«  £hlor$inn  eingerührt. 

£  el  l  Dampfgiün  auf  Duntelgrun  5  u  brutfen. 
1  9D?ag  einfach  Dampfgrün  werben  mit 
7a  2)?öfj  ©umiuiwajfer  jufammengerührt. 

£>ampfbfau.    einfach  ©lau. 
3n  4  $funb  2Ba(fer  unb 

74  3&AfJ  effigfaurer  S^onerbe  7  @r.  werben 
18  eotf>  bfaufaured  Sali  gelötf,  r>alb  falt 
4  2oth  SBeinfteinfdure  binjugebraett,  in 

1  99?afj  biefed  ©ummiwajfer  eingerührt,  unb  gan$  erfaltet 

2  Coth  concrete*,  Doppelted  d^lox^inn  hinzugegeben. 
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Dunfleft  Xiampf&lau  alt  Unterlage  filr  $cll6lau 

4  90?a§  Saffer  unb 

V4  SRaß  ejfigfaure  S&onerbe  werben  mit 
18  Cot£  ^tarfe  uerfodjt,  vom  geuer 
24  Cot£  gepuloerted,    blaufaureä  Äali  eingcbradjt,  unb 
ganj  erfaltet 

6  Cot£  weife  ^wefelfdure  eingerührt. 

£ell  £)ampfbfau  auf  Dunf  cl&lau  ju  brucfen. 
SRan  erjält  biefe  garbe,  wenn  ber  3ufammenfe&ung  ber  gart* 
für  (Sinfacfcblau  1  SWaß  ©ummiwa(fer  me$r  $ugefe$t  wirb. 

Dunfel  <Satecbu6r<»  un  at*  Unterlage  für  $ell  (Suf  ec&u&raun. 
27«  ^pfunb  (£atecfcu  werben  in 

5  3D?afj  SÖaffer  über  bem  geuer  gefcfcmoljen,  bann 
10  ?ot£  grpuloerter  ©rünfpan  unb 

10  Cott)  ®almiaf  $in$ugebra<&t,  eine  $albe  @tunbe  Iflnaj* 

Iinbe  gefocfct,  burcf)  ein  Jpaarfleb  gefcfolagen  unb  mit 
4V4  3>funb  fein  gepulverten  ©ummi  oerbicft. 

$ell  ßafecbubraun  auf  bunf  el  (Safecbu  $u  brucfen. 

3e  nad)bem  man  biefe  garbe  beüer  ober  bitnfler  ju  $atoi 
wünfd)t,  wirb  bie  bunfle  garbe  mit  me$r  ober  weniger  ©iimmitN' 
fer  oerfefct. 

SGBenn  auf  *0?ittelcated)u*ftarbe  JeUeö  £)ampfgrün  gebrutft  »irt, 
erhält  man  eine  bem  abgefallenen  tfaube  ä&nliffa  garbrnfcrjattiruna,. 

<flad)bem  bie  Dampffarben  eingebrucft  finb,  wirb  bie  Saar«  15 
95? muten  lang  gebämpft,  gelüftet  unb  nad)£er  bie  #f> wafd) färben  etßs 
gebrucft,  beren  man  ftd)  folgenber  bebienen  fann* 

Dunfetrotb        Unterlage  für  J£>ellrofa. 
3n  4  Ü)?afj  gernambufbrü£e  4  ©r.  werben 
8  Ücfr)  ®almiaf  unb 
28  i'otfc  <pinffalj  gelöfl  mit 

21/»  ^>funb  fein  gepuloertem  ©ummi  oerbicft,  unb  jiik&t 
4  Cot£  falpeterfaure«  Äupfer  eingerührt. 

J£>ellro|'a  auf  Dunfelrotfc  $u  brucfen. 

3n  4  $?ag  gernambufbrüfce  3  ©r.  werben 
8  Cot£  0a(miaf  unb 
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28  öotfr  VinWi  aufgelöst  mit 

2l/4  $funb  gepulvertem  ©urami  oerbtcft  unb  ba$  Äupfer-- 
faf$  90115  weggelaffen. 
«0?it  ©ummiwajfer  werfest,  $at  man  jebe  beliebige  fettere  SRofa* 
Nuance  in  feiner  ©ewalr. 

(Stnfaa)  9iot&. 

Jpiefür  wirb  baö  £>unfelrotf  verwenbet,  wenn  man  bieftarbe  voll 
$aben  will,  @olI  bie  garbe  hingegen  geller  fein,  wirb  weniger  Äupferfalj 
unb  für  mannen  93e£uf  gar  fein  Äupferfafj  in  2lnwenbung  gebraut. 

gur  violette  garbenabjlufungen  wirb  ein  befonberer  SföorDant 
auf  nacfcfhbenbe  SBeife  bereitet: 

3n  12  9)?a§  (Eampec$e$ol$abfub  von  12  <J>funb  (Eampedjefoli 
werben  £eifi 
4'A  q>funb  2llaun  gelöjl, 
12  2ot$  @oba  eingerührt  unb  ber  Waun  bur^ 
47i  9>funb  ^öleijucfer  $erfe|t. 

Tuntel  «Bloleff  aU  Unterlage  für  l;ell  SSiolett. 

1  90?aß  Sttorbant  werben  in 
8  Cotr)  @tdrfe  unb 

2  l'otjj  2Bei$enme$l  $ufammen  verfocht  unb  bie  garbe 
falt  gerührt. 

$ell  ötoleft  ü&er  Dunfel33iolett$u  brurfen. 
Va  #?a|j  SWorbant  mit 

7a  5Wag  SÖBajfer  werben  mit  ©ummi  bruefreefct  oerbteft. 

tnf ad>  Bioletf. 
(Sfl  wirb  violetter  Sttorbant  mit  ©ummt  verbidft,  unb  bie  &u 
wiinfdjenbe  Nuance  bura)  angemejfenen  3«fa&  »on  ©ummiwaffer  r)er» 
vorgebracht. 

gür  Cila  färben  wirb  ber  Sttorbant  au6  gleiten  feilen 
<£amped)e<  unb  "$Hot$&ol$abfub  bereitet,  unb  bie  93erbicfung  wie  bei 
ben  violetten  garben  vorgenommen 

ma*  bem  £rucf  ber  rotten,  violetten  ober  Sita* garben  wirb 
bie  SQBaare  aufgefangen,  unb  wenn  bie  garben  gehörig  angefallen 
ftnb  7»  bid  »/#  etunben  in  gluß  eingegangen,  von  ba  gut  gewaföen, 
audgewunben  unb  abgetroefnet. 
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gür  baö  (Sntwdjfern  foldjer  gabrifate  eignet  ftd)  ber  ipobro 
trafteur  am  beften,  weil  burd)  Sie  93er)ant>lung  in  bemfelben  bti 
(Einfließen  ber  Slluminationffarben  beim  2ibtrocfnen  gän^tic^  wrrair 
ben  wirb. 

<£ampec6e{>o(ftfcftwar&  für  SO? u fler,  in  welchen  naa)$er 
b t e  oerfdjiebenen  ©runbmobetöne  eingefärbt  unb  jn- 
Ietyt  mi  tSKumi  nationdfarben  aufgearbeitet  werben. 

gur  iöaumwollenbrucffabrifate  bie  $eroorflecr;enben  fdjwarjen  J}i.- 
gnren  in  ben  mannigfaltigen  9)?obegrunbt6nen ,  welcfje  burd)  eigene« 
(ginfärben  in  ben  oerfcfciebenen  9Wifet)tina,fbäbern  hervorgebracht  uub 
nacr)^er  mit  3Uuminationf-,  Dampf-  unb  SEBafdjfarb^n  im  bnntenjar- 
bengefcbmacfe  aufgearbeitet  werben ,  bedient  man  (id)  jer)t  etnee>  nte^c 
öfonomifdjeri  ©erfahrend  alf  früher,  woburcfc  nicfet  aHein  Äropp  beim 
Auffärben  erfpart,  fonbern  aud)  ein  me£r  tiefef  @a)war$  alf  fonjlet« 
fteugt  wirb. 

3n  einigen  gälten  reicht  man  bei  bergleidjen  gabrifafen  mit  einem 
guten  $afelfd)war$,  welcfcef  baf  nad)r)erige  gdrben  imSfttifcftunatfejfel 
auöbält,  auf,  wogegen  ef  in  anbern  gälleu  nid»t  jureidjenb  wirb,  (letd 
tiefe,  fd)war$e  giguren  unb  lebhafte  SKobefarbenbecfgrunbe  in  ben  ge- 
milderen  garbebäoern  $ngleid)  ju  erbalten. 

©ad  Söerfa&ren ,  ein  intenfbef  tiefef  @d)war$  unb  »letf  gfety 
formige  reine  Decfgrunbfarben  in  allen  $u  wiinfcbenben  garben  9tfuan« 
cen  ju  erhalten,  woburd)  jebem  Ubeljlanbe  begegnet  wirb,  beilegt  in 
golgenbem : 

Den  rein  gebleichten  SSaumwolIengeweben  wirb  ber  fcfcwar$e$or» 
brucf  burd)  ben  £anb-,  ^errotin*  ober  SRouleau  Drucf,  je  nad)  $te 
fd)offenhett  bef  $?u|terf,  mit  in  ©tärfe  unb  2Beijenmer)l  oerbirfier 
ejfig*  ober  hofjfaurer  (Sifenauflöfung  gegeben,  bie  gebrucfren  3euge 
einige  Sage  aufgefangen,  gefu^fotfet,  mögltct)|i  gut  gereinigt  unb  auf 
nadj|ter)enbe  SGBeife  fcfowarj  gefärbt: 

<5f  wirb  ein  78  @rab  beigef  Äu^fotf bab  r)ergerid>ter,  in  roeldjrt 
10  9D?ag  (Eampecl)ef>ol$abfub  von  10  ^funb  (EampedKbolj  gebraa)r,mit 
4  @iucf  dalico  in  baf  garbbab  eingefahren,  6  einfache  Touren  über 
ben  Jpafpel  gegeben,  heraufgenommen,  fo  fcfjneü  a(f  möglid)  in  be> 
gluf)  eingegangen ,  $wei  ®tunben  Rängen  gelajfen  unb  alfbann  in  ben 
SBafdjräbern  gewafet)en.  Dem  garbbabe  werben  4  9fia(j  (EampeaVMa'' 
bru>  $ugefefct,  bann  wieber  4  ©tücf  auf  bie  gleite  3rt  barin  gefaibt 
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unb  fo  lange  auf  birfe  SÖÖeife  fortgefahren ,  bid  24  ®tücf  (Jaltco  ge- 
färbt ftnb ,  nad)  welchen  ein  frifche*  garbbab  für  weiter  ju  fdrbenbe 
SEBaare  erforberltci)  wirb. 

Sin  nad)  biefem  Verfahren  erhaltenes  ®d)war$  erfdjeint  jwae 
fehr  intenfio,  allein  bie  3euge  finb  feinedmegft  befähigt/  ^Ue  lebhafte 
£)ecfgrunbfarben  anzunehmen ,  ba^er  mit  9iad)fdrben  in  einem  [<hwa* 
d)en  Ärappbabe  biefem  Langel  abgeholfen  werben  muß  unb  10  @tü(f 
bergUidjen  fchwar^gefärbte  daiiio  mit  20  $funb  iöreöiauer  Ärapp  unb 
2  g>funb  @umad>  nachgefärbt  werben/  woDurch  ein  intenfioed  Dauer* 
hafte*  @chwar$  erhalten  wirb/  welche*  tiefer  erfchetnt ,  ald  wenn  ed 
mit  ber  Doppelten  Ouautttvit  Ärapp  ohne  Mithilfe  oon  (Sampecheholj 
gefärbt  worden  wäre. 

9?ad)  Dem  Ärappfärben  unb2ludwafchen  wirb  bie  föaarein  einem 
Äleienbabe  gereinigt  unb  hernach  fo  lange  auf  bie  Söleichwiefe  auflge* 
legt/  bid  ber  weiße  ©runb  oollfommen  flar  unb  rein  erfcheint.  3n  fol- 
gern 3u)^nDe  t|1  bie  SBaare  für  alle  ÜBobegrunbfarben  jeber  ©attung 
geeignet.  2)ie  weiß  $u  bleibenben  Objefte  werben  je&t  mit  einer  ®d)U$* 
pafle  geDrucft,  bann  auf  ber  SEBal$enDrucfmafchiue  bad  gleichförmige 
3mpragniren  mit  ben&afen  für  bie  oerfd)ieDenen  SWoDegrunDfarbenoor* 
genommen,  h^mad)  gefärbt  unb  &ule$t  bie3Uumtnationeau6arbeitung  mit 
;D«mpf«  uiiDJlpplifationefarben  wie  bei  ben  ©chwarjböDen  oorgenommen. 

®  d)  war  jfär  ben  mit  <£ampedjehol$  ohne  oorhertgen 

21  b i u g  im  £uh?othbabe. 

3n  frühern  Jahren,  jur  3eit  all  ea$  Erliefen  ber  Äattune  in 
Tlufföwung  gefommen  unb  juweilen  auch  je£t  noch  würben  bie  mit  St* 
fenbafid  geDrutfmt  SÖaumwollengewebe  ohne  oorheriged  abziehen  im 
Äut)fothbaDe  unmittelbar  fchwarj  gefärbt.  9Ran  pflegte  bad  gerafpelte 
(£ampechehol$  locfer  in  Da$u  befiimmte  leinene  ©aefe  in  ben  jum  gär» 
ben  bejtimmren  Äejjeln  $wei  3ttal  audjufochen,  bem  garbbabe  angemef« 
fenen  Äuhfoth  unb  Äleie  $u$u|e&en,  Die  5©aare  bei  65  ©raD  Söärme  in 
bae  Jöab  einzubringen,  Die  Temperatur  nach  nach  $u  erhöhen  unb 
gule$t  Die  SBaare  eine  SJierteltfunDe  lang  fochen  $u  lajf<n. 

&ei  Diefer  2lrt  £u  färben  wirb  bie  mit^tärfe  oerDicfte  5— 6©rab 
flarfe  ejfig«  ober  holjfaure  (Sifenauflöfung  entweDer  mit  £anb«,  ^tt* 
rotine^  ober  Der  SEBaljenDrucfmafchine  geDrucfte  ffiaare  $ur  höhten 
Orpbation  DedSifenS  mehrere  Tage  in  einem  luftigen  »oben  aufgehan* 
gen,  bann  im  warmen  Simmer  geröflet  unb  $um  gärben  gebracht. 
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£>urd)  tiefen  SBeg  wirb  aucf)  ein  fcfcönee)  gldnjenbed  ©crjwarj  eräugt, 
wenn  ber  (Stfenbafid  Äupferfalj  binjugefefct  wirb,  ober  auct),  wenn 
flatt  blofler  gifenauflöfung  eine  eifenr)altige  efftg-  oDer  r)ol$faure$r)on; 
erbe  mit  ®tärfe  oerbicfr  für  ben  Drucf  oerwenbet  wirb.  3mmer  ijl  e* 
aber  jwecfmdfiiger  unb  bejfer,  für  frarfgebecfte  ^cfowarjböben  ber 
brucften  SBaare  juoor  einen  2(b$ug  im  &ur)fotr)babe  ju  geben,  und  nur 
folcfce  gebruefte  3*»g*>  welche  feinen  $u  ftarfen  2>ecfgrunb  entgolten, 
o£ne  abjug  $u  färben. 

»eint  gdrben  or)ne  M$ug  wirb  bie  gau$  frifefc  abgefegte  Jarb* 
brür)e  von  fo  otel  (Eampecbebolj,  ald  für  12  €tücf  (Ealico  erfort>erli<| 
tfr,  in  ben  garbfeflel  gebraut,  6  £cbatifeln  £ur)fotr)  unb  !/4  ®d)fjf<( 
^Bei^enfleie  r}üijiigeriif?rt  unb  bei  65  @rab  SBärme  mit  ber  $u  färben« 
ben  $Baare  auf  fofgenbe  2Beife  in  bad  ÜÖab  eingegangen : 

(5e)  werben  3  @tücf  (Ealico  an  einanber  geheftet,  fcrjnell  bamti 
eingefahren,  forgfdltig  auf  ber  entgegengefefcten  ®eit<?  untergeben, 
bamit  nidjt  troefene  Stellen  auger  bem  JÖabe  bleiben,  fdjnett  3-4 
©ringe  über  ben  Jpafpel  gegeben,  bamit  bie  2Baare  oon  ber  giüiTigfat 
gdnjlicf)  burcfcbrungeu  unb  gleichförmig  angefärbt  wirb.  (Se)  wert« 
je£t  wteber  3  Stücfe  auf  biefelbe  SBeife  eingebracht ,  tnbem  bie  C^nben 
bee)  erfren  £tücfed  an  bie  im  fcabe  bejinblidje  SGBaare  angefnüpft  unb 
auf  biefelbe  2lrt  manipulirt  wirb,  üuf  biefe  2Öeife  wirb  fo  lange  fort^ 
gefahren,  bid  alle  12  @tücf  ftcr)  in  bem  garbbabc  befinben.  £>a6  85ab 
wirb  jejjt  unter  befidubigem  Jpin--  unb  3Bieberr)afpeln  unb  &reitr)aü(° 
ber  2ßaare  in  */#  ©tunben  $um  0ieben  gebracht,  wonadi)  man  25  bi$ 
30  SDrmuten  lang  tüchtig  foetjen  lagt.  Sflad)  iöeenbigung  beS  gärben6 
wirb  bie  SBaare  2>tücf  für  ®tücf  aud  bem  $abe  genommen,  uno  jwar 
fo/  baß  man  mit  ber  juerfl  eingegangenen  ben  Anfang  mad)t  unb  auf 
biefe  SOBetfe  fonfdt)rt,  bie)  jule&t  bie  jüngtre  aud  bem  SÖace  gebraut 
i|t  Öletcf)  nad)  bem  J?erauöner)inen  wirb  jebeö  einzelne  @tücf  fdjn/Q 
tn'ö  SGBafler  gebracht,  einige  90?ale  r}erumgewafct)en,  fobann  2  &tunfrn 
lang  im  gluffe  fangen  gelaffen,  bann  in  ben  2Bafd)rdDern  fo  lange  ge« 
wafcr)en,biö  bad  SEBafier  r)eU  ablauft  unb  jule£t  in  einem  fceigenJUeiw 
babe  gereinigt,  von  ba  wieber  gewafct)en,  im  £ufttrotfenr)aufe  ob^ 
troefnet,  wo  buret)  bie  Sinwirfung  ber  atmofpr)drifcr)en  Cuft  burcr)  ian- 
gered  fangen  bie  fdjwarje  garbe  ben  £dd)jren  @lan$  erlangt. 

£ie  (£araped)et)ofsbrür)e  mug  fowor)l  beim  (£tnfar)ren  ber  SÖaare 
aie  wdr)renb  bed  ganzen  gdrbeprojeffed  r)ell  unD  rötjfich  bleiben,  M 
julefrt  erfaopfen  unb  bie  weifen  Dbjefte  beim  Soeben  wieber  gefrerij 
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glitt!  93orfcf)ein  fommen,  weiset  immer  ber  gall  fein  wirb/  wenn  gang 
ffare  ntc^t  ju  (lorfe  ßifenbrübe  für  ben  fd)war$en  3ufbrucf  oerwenbet 
wirb.  Srübe  ober  $u  (larfe  (Sifenbrü&en  brechen  bie  damped}^o[^xufye 
unb  machen  biefelbe  grau.  SSBtrb  ein  fofetjer  g^Ier  bemerk  fo  barf  bie 
2Boare  nidjt  an  Den  ®ub  gebracht  werben,  fonbern  muß  aud  bem  ©abe 
herausgenommen,  rein  au$gewafd)en  unb  in  einem  fnfa}en  fdjwacrjen 
(Sampedje^oljbabe  auögefärbt  werben. 

SÖenn  beim  £>crjwar$fdrben  nacrj  biefer  9D?et$obe  bem  (Eampecfce* 
$of$babe  abjrringirenbe  $fl<"Metipismfnte,  nämlicr)  ®umad)*,  Änop- 
pern*  ober  (£id)enrinteiiabfub  jugefefct  wirb/  barf  weniger  lang  gefodjt 
roerben,  fonbern  e6  wirb  gewöhn (id)  nur  bid  jurÄocr^tjje  gefärbt,  Jpin 
unb  wieber  wirb  bem  (Eamped)e£ol$babe  mit  Äu^fotb  uno  Äleie  aud) 
etwa«  Äoc^fal $  zugegeben,  um  ein  fdjöned  intenfioed  ®<t)war$  $u  erjeugen. 

©dfjwarje  unb  afcrjgraue  Sarben  burc$  t)ämattn-- 

fauree      rom  ojrp b. 

Srft  feit  einigen  3°^ren  würbe  bie  interejfante  (Sntbecfung  ge-- 
madjt,  Daß  ber  garb|lof  bed  (Eamped)et)o^ed  in  SSerbinbung  mit  bem 
fcoppelcbromfauren  Äali  ein  tiefet  @$war$  liefert,  wel<fced  ficr>  unter 
fcer  ©eftalt  ald  (»äinattiifaured  (S&romornD  mit  ber  Safer 
ber  Baumwolle,  bed  deinen,  ber  ©djafwolle  unb  ber  @eit>e  innig  unb 
bauei^aft  oerbinben  läßt,  unb  Dafj  mit  mebr  ober  weniger  SBaffer  oer* 
bunnUr  (Eamped)eboI$abfub  burdt)  benfelben  SEBeg  aud)  alle  #bjtufun* 
gen  afctjgrauer  Sarben  Nuancen  bargejtellt  werben  fonnen. 

3um  Drucfen  ber  fcaummollengewebe  wirb  ber  frtfd)  bereitete 
cöncentrirfe(Samped)e£oI$abfub  für  ein  1 1  efe6  ®d)warj  mit  gebrannter 
(2>tärfe  ober  ©ummi  oerbieft/  unb,  je  nad)bem  eö  Dad  3D?u|ler  bebingt, 
mitteilt  ipanb,  ^errotine  ofcer  bem  Rouleau  gebruefr. 

©ad  ®cf)war$färben  wirb  am  ftdjerjten  im  SKoUeit'ttpparate  oor* 
genommen,  in  welchen  eine  fluflöfung  im  93er$ältnifj  oon  4  2ot$  bop.- 
pddjromfaured  Äali  unb  4  Cott)  äoajfali  in  4  <J>fuub  SGBaflfer  gelö|t, 
gebraut  werben,  we(d)e  bad  garbbab  bilbet.  2>iefe$  SBab  wirb  auf  55 
fctd  60  ©rab  SKeaumur  erwärmt,  unb  bie  mit  (£amped)e$of&abfub  ge* 
brueften  3euge  unmittelbar  barin  gefärbt.  97ad)  bem  gärben  wirb  bie 
SCBaare  fdjnell  im  gfuiTe  gefd)weift  unb  in  ben  Sßafdjräbern  fo  fange 
gewafefcen,  bid  bad  2ßa(fer  beim  fludwinben  £eü*  unb  flar  bauonläufr. 

Durcr)  biefed  ©erfahren  wirb  ein  tiefed,fet)r  bauer^afted  ©cfcwarj 
erzeugt,  welche*  bie  gute  (Sigenföaft  beji&t,  baß,  wenn  nad^er  anbere 
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(Sinpafjfarben,  fowofyl  in  &rapp*,  «Rotholz*  unb  &ueretrronbä*bern,  ober 
aucf)  in  ben  fogenannten  9[>?ifcbungSbäbern  eingefärbt  werbe» ,  fid)  bie 
fcbworje  garbe  unveränbert  erhält.  (5$  fönnen  btefer  (gigenfdjaft  ju 
golge  in  chromfchwarzen  SDfujtern  rotf)e,  braune/  violette  unb  Cila  2lb* 
flufungen  eingebrucft  uno  nacb^er  im  ärappbabe  aufgefärbt  wetten, 
or)ne  bafj  i>aö  @d>warz  weber  im  gärben  noch  bem  barauffofgenben 
Äleien,  ©eifen  unb  2loiviren  angegriffen  wirb. 

Diefed  ©erfahren,  örtlich  fdjwarj  ju  färben,  befcferdnft  ftcr)  jeboch 
nur  für  ben  XufDrucf  unb  fcbliefi  t  ben  2Beifiä£brucf  aue. 

2(fchgraue  garbenabfhifungen  von  ben  ^eüjlen  bidju  benbun* 
feljlen  Zonen  lajfen  ftd)  burd)  mehr  ober  weniger  verfchwächte  (tarn* 
pecr)el>ofjbrü£en  mit  ©ummi  oerbicft  hervorbringen,  aud>  bie  3öh*  ber 
verfchiebenartigen  9?uanc*n  vermehren,  wenn  man  benfelbeu  noch  an« 
bere  Pigmente,  j.  SB.  (EatecrjUv  Ouercitronrinbe  ,  ©elbbeere-',  ®umacr)-, 
fcablahv  ©alldpfel  flbfube  zufejjt  unb  im  chromfauren  Äalibabe  burch- 
nimmt. 

93ermtrre(fl  bed  mehrfarbigen  SEBaljenbrucfeö  laffen  ftcr)  in  biefem 
gelbe  ber  Äattunbrucferei  mannichfaltige  Seffind  in  verriebenen  Sar- 
ben burd)  einmalige«  2>rucfen  jugleid)  henwbringen,  wenn  z-  Jb.  im 
3u>'ifarbenbrucfe,  ®cf)warj  unb  ©rau,  ober  ©cfjwarj  unb  <£ated)u-- 
braun;  im  £reifarbenbrucfe,  ©crjwarz,  2)unfel-  unb  Jpellgrau,  ober 
©d)warj,  &unfe(*  unb  Jpellcatecbu ;  im  93ier-  unb  günffarbenbruefe, 
Schwarz,  jwei 2lbfhtfungen  von  <Satecr)ubraun  unb  jwei  von  ©rau  u.  f.  w. 
gleichzeitig  gebrueft  unb  im  chromfauren  Äaltbabe  gefärbt  werben. 

9Wan  fann  auch  auf  biefelbe  SBeife  mit  ber  zweifarbigen  2Ba(&en* 
brucfmafcr)ine,  ohne  baß  man  zweimal  zu  referviren  ober  pappen 
braucht,  boppelte  unb  breifacr)e  Uberorucf'SHuancen  (Soubasseroent) 
hervorbringen,  wenn  mit  ber  einen  gemufrerten  SBalze  fdjwache  (Eam* 
pecbec)olzbrüc)e,  mit  ber  zweiten  hingegen  (Satedjubraun  aufgebrueft 
wirb,  wo  nach  bem  durchnehmen  im  dfyromtaUbabe  ber  freie  unbe* 
rührte  (Eampecheho($auforucf  grau,  Derjenige ,  auf  welchen  (Eatechu 
fäUt,  graubraun,  unb  piU^t  berjenige  weife  %fyeil,  ber  ftch  mit  (Ea 
techu  in  Berührung  fejjt,  in  catechubrauner  garbe  erfcheiut  ©anz  auf 
bemfe/ben  SGBege  laffen  ftcr)  auch  oerfchiebene  boppel-  unb  breifarbige 
$dne  im  @oubajfementbrucf  barfreUen,  wenn  ber  verbieten  dampeche- 
hol^brühe  in  vergebenen  53erhdltniffen  (Eatechu-Tlbfub ,  SMei'zucfer, 
falpeterfaured  331  ei  ic.  zugefejjt  werben. 

3n  21  f ch  g  r  a  u  lajfen  fich  für  Unterbrucffarben  ebenfalls  fct)one 
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iDoppeltone  erreic^eu,  wenn  im  zweifarbigen  Drucfe  fldrfere  unb  fa>wd* 
cfcere  mit  ©ummi  oerbitfte  (Eampedje^oljbrü&en  aufgebrucft  werben. 
@e(3t  man  ben  X>rucf  färben  J?ellcatecr)ubraun  $u,  er$ielt  man  wieber 
anbere  oon  ben  vorigen  abweidjenbe  Jarbenabflufungen ;  eben  fo  aud>, 
wenn  ben  $ufammengefe$ten  £>rucffarben  &lei$utfer  ober  ein  anbereö 
8Meifal$  gereicht  wirb. 

Durdj  einen  angemeffenen  3"fafc  oon  SRot^ofj,  Ouercitronrinbe, 
©elbbeeren-,  @umacfe*,  &abla(>*  oDer  ©alläpfelabfub  werben  wieber 
anbere  abweichende  garbentönc  £eroorgebrad)t. 

21  Ue  biefe  SRefuItate  bejeicfynen  bie  audgebe^nte  2Bia)tigfeir, 
welche  aud  ber  93erbinbung  bed  Jpämatin  mit  bem  boppelcrjromfau- 
ren  Äali  fowo^l  für  fid),  ald  in  *D?itwirfung  anberer  ^Pigmente  für 
bie  Srucffabrifation  £eroorge£en. 

©ebrucfte  Jpalbtrauerfattune  in  äRujlern  ®cf>war$ 
mit  2lfcr)gran,  a  u  d)  ©  cf)  w  a  r  j  mit  flfcfjgrau  unb 

Violett. 

ipatbfrauerfattitne  in  SRujlern  <0d)war$  mit  2lfd)grau  unb  wei- 
ßen Objeften,  aud)  €d)war$,  Tlfögrau,  ©iolett  unb  SBeiß  im  £>e||in, 
pellt  mau  auf  folgenbe  SBeife  bar: 

(Sd  werben  für  ®d)warj  6  ©rab  flarfe  effig  •  ober  £ol$faure  (£i* 
fenauflöfung  mit  @tarfe  oerbicft,  für  2Jfd)grau  ein  $&eil  berfelben  (5i* 
fenauflöfuug  1  ©rab  mit  5V2  $&eile  SBajfer  unb  ©ummiwajfer ;  für 
93iolett  1  $&etl  ejfigfaure  % £onerDe  8  ©rab  mit  7  Steifen  «g$aj[er  unb 
©ummiwajfer  uerbünnt  aufgebrucft,  bie  gebrucfte  SGBaare  nad>  einigen 
Sagen  Rängen  in  einem  60  ©rab  Reißen  Äu^fot^babe  abgezogen,  mög* 
lid)ft  gut  gereinigt,  bann  in  einem  (Sampecfje^oljbabe,  bem  Äufjfotfj 
unb  Äleie  jugefejjt  wirb,  gefärbt,  oon  ba  gleid)  in'ö  SBajfer  gebracht, 
tu  ben  SBafdjräbern  fo  lange  gewafcf)en,bi$  beim  ZluSwinben  badSGBaf» 
fer  flar  abläuft  unb  $ule$t  in  einem  Reißen  Äleienbabe  burdjgenommen, 
bamit  bie  weißen  Objefte  rein  unb  £ell  erhalten  werben. 

©ebrucfte  ipalfctrauerfattune  in  SMuftern  mit 
0^war{;  £>oppe(afd>grau  unb  weißen  Objeften. 

3n  biefem  beliebten  ipalbtrauerfabrifate  fann  man  fcfyone  Sföu* 
fierninbSarben^ifammenjieUungeu  tt)eil$  im  hellgrauen  ©runbe,  t&eild 
and)  2luöfparen  weißer  Objefte  mittelft  SBaljenbrucf  in  mannigfaltigen 
Ttoänberungen  erzielen,  we(a)e  einem  ober  bem  anbern  Canbeflgefctymacf« 
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»orjugdweife  jufagen.  Die  befirbteflrn  Aufarbeitungen  biefer  i?alb> 
trauerfattune  beße^en  in  golgenbem: 

A.  Sttuflern  m  i  f  arau,m  Unb  toeifjem  Wefrgrunb  e. 
Sttan  brucfr  juerft  mitreift  bem  Doppel*  SHouleau  ober  ber  $erro- 
tine  ®d)mar$  tinb  ^d)attengrau  in  folgenden  .3ufammenfe()ungen, 
ndmlidj  für  bie  fcfowarje  garte  6  ©rab  SBaume'  frarfe  ejfig*  ober  r)olj* 
faure  (Sifenauflöfung  mit  ®tdrfe,  für  gigurengrau  1  ©rab  frarfe 
^oljfaure  Qcifenauflöfung  mit  gebranntet  @tdrfe  oerbicft  unb  gibt  nad> 
bem  Abtrocfneu  auf  bem  Rouleau  ben  grauen  9?e|jgrunb  mit  gebrannt 
ter  ©tdrfe  oerbicftem  3/4  ©rab  fiarfen  t)ol$faurem  (Sifen. 

B.  3n  9tt  u  f!  e  r  n  mit  f  a}  n>  a  r  j  e  n  Figuren,  ro  c  i  fj  anfäfiefenben 
O  6  i  e 1 1 e  n  unb  grauen  5o"t>  mit  garten  n>eif}en.*)aarjlreifen. 

Sßei  welchen  ®d)warg*  unb  SEBeijj  Referee  burefc)  ben  Bleifarben: 
bruef  gegeben  unb  nadjr)er  im  einfarbigen  SHoiileaubrucf  ber  ©treif  mit 
garten  weiflen  hinten  gegeben  wirb,  gär  tiefen  Drucf  wmbet  man  t)ols* 
faure  (Sifenauflöfung  mit  SBatfer  auf  einen  ©rab  gepellt  an,  bie  mit 
gebrannter  ©tarfe  ober  ©ummi  uerbieft  wirb.  Da$  £ur)fot£en,  SHeiui* 
gen  unb  gdrben  im  (Eamped)er)ol$babe,  bem  £ur)fot§  unb  Äleie  $uge- 
fefct  wirb,  »errichtet  man  auf  gewöt)nli(t)e  SBeife. 

C.  3n9Jiuflcrn  m  i  f  ©  a?  n>  a  r  $ ,  fcfraffengrauenStflureiiuuö 

hellgrauem  5  o  n  b  o  (>  n  e  weife  Ö  &  i  e f  t  c 

»ei  biefem  Drucffabrifate  wirb  für  ©eftwarj  6  ©rab  flarfeö  t)ol$-- 
faured£ifen  in  Starte,  für  gigurengrau  1  ©rab  jiarfeö  berfelben  <&u 
fenauflöfung  mit  gebrannter  ©tdrfe  ober  ©ummi  oerbieft  mitteljt  ber 
zweifarbigen  3Ba($enbrucfmafd)ine  ober^Perrotine  gebrueft,  bfe  gebruef* 
ten  3*uge  nact)  gewöhnlicher  2lrt  im  £u^fotr)babe  abgezogen,  gereinigt, 
im  (£ampect)er)ol&babe  mit  3ufafc  oon  Äut)fott)  unb  Äleie  gefärbt ,  gut 
gereinigt,  um  bie  audgefparten  ©teilen  ganj  rein  imSGBeijj  ju  erhalten, 
unb  abgetroefnet,  wonact)  ber  t)ellgraue  gonb  auf  folgenbe  2lrt  gegeben 
wirb : 

<£$  werben  immer  5  ©tue?  <Ealico  an  einanber  gendr)t,  jwet  Sttal 
r)inter  einanber  in  einem  warmen  95abe,  befler)enb  auö  16  Ü)?afj  2Baf- 
fer,  1  93?a0  @allu«bru&e  oon  16  Cott)  ©alldpfeln  unb  »/» SWaf  Sam* 
peer)er)olibrühe  »on  8  Pott)  Gampecr)er)ol$  auf  ber  £lo£mafct)ine  grun- 
birt,  einige  3"'t  auf  ber  SÖelle  atifgebocft  gelajfen,  alebann  nod)  feucht 
bie  afcfygraue  ©runbfarbe  im  folgenben  (Sifenbabe  entwicfelt: 
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3n  einen  fupfernen  Äeffel  cber  eine  fcofyerne  SBanne,  3  93ier-- 
tfeife  ooll  mit  glu&waffer  gefüllt,  werben  10  Wag  5  ©rab  flarfe  f>of$* 
faure  (Sifenauflofung  gebracht,  gut  burd)  einander  gerührt  unb  bie 
2ßaore  über  ben  ipafpel  in  bem  falten  (Stfenbabe  fo  fange  fin  unb 
wieoer  getrieben/  biö  ber  erwünfcrjte  $on  ber  garbe  erreicht  ifr  Söei 
jeben  5  nadjfolgenben  ©tücfen  (Ealico  werben  2  üttafj  (Stfenbrüfe  zuge- 
geben itnb  mit  gärben  fo  lange  fortgefahren,  bie  50  @tücf(Ealicoburd>* 
genommen  finb,  wonad)  ein  frtfcfyeö  JÖab  erforberlid)  wirb.  SWad)  bem 
gärben  wirb  bie  SBaare  im  gluffe  gefdjweift,  in  ben  SBafdjräbern  ge* 
ivafc^en,  aufgefangen  unb  abgetrocfnet. 

@tatt  bem  fol$fauren  (Sifenbabe  fann  aud)  ein  fcftwadjeö  fal* 
»eterfaureö  (Sifenbab  $ur  (Jntivtcffung  biefer  afctjgrauen  ©runbfarbe 
perwenbet  werben. 

£>ie  Aufarbeitungen  A  unb  C  fonnen  aud)  baburd)  bewerffM-- 
ligt  werben/  wenn  für  ein  tiefeö  @d)war$  concentrirte(Eamped)ffof$s 
brüf  e  mit  gebrannter  ®tärfe ,  für  giguren*  unb  gonbgrau  hingegen 
mefr  ober  weniger  mit  SBajfer  oerbünnte  unb  burdj  ©ummi  oerbicfte 
Gampecfcef  oljbrüf  e  aufgebrucft  unb  nadjgefenbß  im  cfyromfauren  Äali-- 
babe,  wie  oorfin  gezeigt  würbe,  bie  garben  entwirret*  unb  auf  bem 
©ewebe  befeftigt  werben. 

2lfd)grauer  ©  r  u  n  b  mit  f  d)  w  a  r  j  e  n  unb  weifen 

2t  jjfiguren. 

X>iefer  J?albtrauer.-2lrtifel  wirb  auf  fofgenbe  SßBeife  bargefrellt: 
(S*  werben  bie  fcaumwollengewebe  mit  einer  oerfd)wädjten(£ifen» 
bafid,  beflefenb  aud  4  SQ?oß  6  ©rab  frarfem  effigfauren  (Sifen,  4  9)?aß 
©ummiwajfer  unb  18  9D?a(j  SSBaffer  geflößt,  $wei$age  in  einem  füllen 
3immer  aufgebangen,  fernad)  bei  50  ©rab  SSSärme  in  einem  fdjwa* 
d)en  Äuffotfbabe  abgezogen,  gereinigt  unb  abgetrocfnet.  gür  bie 
föwar$en  giguren  werben  mit  ©tärfe  oerbicfte  (Sifenbrüfe  6  ©rab, 
für  bie  weißen  Objefte  hingegen  weiße  (Snleoage  eingebrucf t,  über  97acr)t 
aufgefangen,  ben  anbem  9D?orgen  2  £>tunben  lang  in  ging  eingefan* 
gen,  gewafd)en,  in  einem  (eichten  Äuffotf  babe  bei  60  ©rab  burcr;ge-  . 
nommen,  gut  gewafdjen  unb  10  ©tücf  (Ealico  mit  bem  2ibfube  oon 
40  3>funb(Samped)efol$  unb  etwa«  2Bei$enfleien$ufa£  biö  $urgewünfä* 
ten  Nuance  gefärbt.  9}?efr  tu  a  u  f  e  g  r  a  u  wirb  bie  afd)graue  ©rutib* 
färbe  erhalten/  wenn  bem  garbebabe  5  ^ßfunb  @umad)  ober  ber  21b* 
fub  von  21/,  $fuub  Änoppern  mit  2'/»  $funb  @uma$  $ugef*fct  wirb. 


Digitized  by  Google 


54* 


derartige  graue  Srucffabrifate  fonnen  aud)  auf  folgenbe  SBeife 
gut  gelungen  bargejiellt  »erben,  wenn  mittel)!  ber  jweifarbigen  fta(< 
ienDrutfmafdjine  Scfjtfcfcwarj  unb  weiße  (Snleoage  gebrucft,  unb  na$: 
her  ber  hellgraue  Unigrunb  burdj  oerfdjwad)te  (EifenbajiS  oerrntttelfl 
ber  einfachen  flBafyenbrucfmafdjine  gegeben  wirb.  9?ad)  $wei  Sagen 
be6  I)rucfe$  wirb  bie  SBaare  im  SHoÜen'Zlpparate  in  einem  Äu^fotf» 
babe,  bem  Äreibe  jtigefejt  wirb ,  abgezogen ,  aldbann  rein  gewafdjen 
unb  im  8Mauhol$babe,  welkem  Äuhfoth  unb  etwaö  Äieie  beigegeben 
wirb,  gefärbt. 

2>ie  weiße  Snleoage  ^iefür  befielt  in  4  ©rab  83aume  frarfem 
(Eitronenfafte,  welcher  mit  ©ummi  in  brutf  fähigen  3uj!anb  oetfejt  wirb. 

braune  garben. 

2>ie  braunen  garben,  unter  ber  Benennung  ^ofjbrau« 
ne  Jbobenfarben  inben  5)rucffabrifen  befannt,  nehmen  für  bei 
£rucf  orbinärer&aumwollengewebe  in  benÄattunbrucfereien  einewi^ 
tige  ©teile  ein.  ®ie  werben  in  6fotiomifcr)er  SKitcf ftc^t  meijlend  für  folc^e 
£)rucf fabrifate  oerwenbet,  wo  fonjl  bie  foflfpielige  braune  Söobenfarbe 
bur$  Ärapp  erzeugt  würbe.  90?it3Humination$farben  auöfd)a«irt  bie= 
ten  fie  fomohlimCEalico.-alSSücfcelbrutf  bemtfuge  wohlgefällige  3>rurf 
fabrifate  bar,  für  welche  meijien«  nur  ber  Canbmann  (Sonfument  i(l 
9?eben  einer  großen  Huöwafyi  anberer  §rucfwaaren  tyabe  idj  in  ton 
3at)ren  1840  —  1842  jät)rlief)  gegen  12,000  @tücf  ^oljbraune  daiico 
boben  mit  iUuminirter  Aufarbeitung  ausgefertigt,  beren  größte  ab$uai 
queüe  Ungarn ,  ©alijien  unb  ber  Orient  bargeboten  &at.  2>a« 
fahren,  bejfen  i$  mid)  für  bie  2)ar  jtellung  bebiente,  befielt  in  golgenbem 

Älofceu  (Smprägniren)  ber  Saare. 

£ie  rein  weißgebleid)ten  JBaumwolIengewebe  werben  mit  8  ©rab 
jrarfer  t)oljfaurer  ^t)onerbe  bret  99?al  t)inter  einanber  auf  bie  fa)w 
mehrmals  angegebene  SBeife  mitteljr  ber  Älo^mafcfeine  grmiDirt,  in 
einem  geheimen  3immer  über  hatten  forgfältig  ausgebreitet,  aufge&M1 
gen  unb  abgetrocfnet. 

$Bdbrenb  bem  Abtrocfnen  müffen  bie  3euge  auf  bem  Catteoge- 
jlelle  in  3wifd)enräumen  mehrmals  r)in»  unb  hergezogen  werben,  um 
helle  Cattenjfreife  $u  Permeiben,  bie  baburcfc  entgehen,  wenn  bie  SSBaa« 
nidjt  re geltuäßtg  gebogen  unb  auf  ben  höljernen  Catten  trocfen  wirb.  SJran 
hat  überhaupt  beim  2lbtrocfnen  ber  grunbirten3*uge  uo$  tn*befp»bere 
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Darauf  ju  fe^en /  Daß  bie  Saare  fletS  ausgebreitet  erhalten,  auch  bie 
©ahUeijlen  (Lisieren)  mögliche  gut  ausgesogen  unb  feine  Stellen  im 
nocf)  feuchten 3uftanbe  übereinander  &u  liegen  fommen,  »eil  fonji  nach 
bem  $drben  ^elle  glecfeu  unb  Streifen  entließen,  bie  früher  nicht  ju 
bemerfen  finb,  inbem  bie  3mprdgnirung$baftd  farblos  erfcheint. 

SBenn  bie  grunbirte  $Baare  im  $rocfen$  immer  oollfommen  abge« 
trocfnet  ifr,  wirb  fie  $ur  Verflüchtigung  ber  (Saure  unb  fcilbung  etned 
mehr  baflfäen  Baljes  in  einem  luftigen  »oben  mehrere  Sage  aufge- 
fangen unb  bann  jum  SBeijjdfcen  für  ben  JJanb*,  9>errotine'  oberSBal» 
jenbrucf  gebracht. 

SEBeijje  Ü&e  (Enlevage). 

5  y4  ^funb  Äleefalj, 

5  74  $>funb  Cremor  tartari, 

2  $funb  20  Coth  ©lauberfalj, 

1  $>funb  24  Cott)  SBeinßeinfdure,  n>erben  mit 

2  Vi  9)?afj  SGBajfer  $um  feinden  @aft  abgerieben. 
(£d  »erben  jeft 

5  $>funb  SÖBeijenjidrfe  mit 
7  9)?afj  SBajfer  unb 

5  97?af  3  ©rab  &aume'  jlarfem  Cimontenfafte  jufam* 
men  verfocht  unb  ganj  fa(t  gerührt.  3ug(eid)  »erben 
1  7a  9>funb  weife  nid)t  raudjenbe  ^djwefelfdure  mit 
1  *U         $Sa\]et  gemifcht  unb  erfaltet. 
SHachbem  2UIed  oorgericfetet  ifr,  wirb  Die  abgeriebene  ©atjmajfe 
$uerjt  in  Den  falten  @tdrfefleijler  eingebracht,  bann  bie  @chwefelfdure 
unb  julefct  2  $)funb  0alpeterfaure  nach  unb  nach  zugegeben  einge- 
rührt,  gür  ben  Drucf  wirb  bie  weiße  Snfeoage  mit  fchwefelfaurer 
3nDigo*  2luflöfung  geblenbet. 

Durchnehmen  ber  SBaare  im  Äreibenbabe. 

2>a6  Gaffer  im  SHoUenfafren  wirb  auf  45  ©rab  erwärmt/  bann 
feingepufoerte  Äreibe  hinzugegeben  unb  bo6  »ab  gut  burcr)  einanber 
gerührt.  (Ed  werben  für  30  Stücfe  (Ealico  12 — 15  $>funb  Äreibe  er« 
forberfich,  je  nachbem  fchmache  ober  (larfe  $£mujler  oorjunehmen  fiub. 
9SJ?an  fefct  baö  93ab  mit  8  —  10  <pfunb  Äreibe  an  unb  gibt  ben  Überrefc 
im  Saufe  beS  Durchnehmend  $u.  Die  bad  Äreibebab  pajfirten  3euge 
werben  gleich  in  glug  gehangen,  eine  ©tunbe  hangen  gelajfen,  h*rnöd> 

i.  35 
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in  ben  SLüofd^rdbern  gut  gewafchen  unb  $um  &uhfot$en  bergend)*«. 
3m  Äreibenbabe  bürfen  nicht  me(>r  alö  30  0tucf  (Ealico  bnrd)9«nom^ 
men  werben,  weil  fonft  fein  fd)öne$  reineö  SÖBeifj  im  gärben  erjielt 
wirb.  9)7 an  lajjt  bad  SÖab  ab  unb  erfejjt  ed  burdj  ein  frifcheö. 

Äu^fot^en  ber  SÖaare. 

(Sd  wirb  ein  70  ©rab  heifjed  Äu^fot^bab  hergerichtet,  je 4  ^tucf 
Galico  an  einanber  gefnupft,  bei  4  £>oppeltouren  über  ben  Jpafpel  fcin 
unb  wieber  laufenb  in  bem  iöabe  erhalten,  nach  bem  $eraudne(nKn 
im  glujfe  gefdjweift  unb  in  ben$ÖBafd)rdbern  möglichjt  rein  gewafd)«. 
93on  einer  guten  Reinigung  ber  SBaare  cor  bem  Sdrben  ijl  ba$  }cll< 
flare  SBeijj  unb  bie  gldnjenb  inrenfioe  braune  ©runbfarbe  abhängig. 

53 or färben  ber  SBaare. 

Um  eine  ganj  gleichförmige  intenpoe  braune  (Brunbfarbe  tyxw 
zubringen,  reicht  ein  etnmaftged  gdrben  ntc^t  auö,  bar)er  bie  3<«9f 
einem  zweimaligen  gdrben  unterworfen  werben  muffen. 

iöeim  SSorfdrben  ober  <ä>affiren  werben  für  10  (Stucf  (Ealico  tv 
forbcrlid) : 

2  3/#  $f»nb  (Eampecheholj (Straft  in  ©nrupfotifitfenj, 
im  9>igmeutge^alte  gleich  32  9)?afj  ^ampec^e^o^brü^ 
oon  32  $>funb  Jpolj, 
42  $?ag  üßimabruhe  oon  42  <pfunb  #imahor$, 
1 1  9??a(j  Quercitronbrü^e  von  4  $>funb  duercitronrinfo, 
2  ^>funb  in  iSBajfcr  geföfter  Stfchlerfeim. 
Wlit  ber  SGBaare  wirb  bei  24  ©rab  SÖdrme  in  bie  ©ampffarfc 
flanbe  eingegangen  unb  bei  (angfam  fleigenber  Temperatur  w<$rraft 
anbert^alb  ®tunbeu  biö  an  ®ub  gefärbt.  ©leid)  nach  bem  gdrben  w 
ben  bie  3*uge  eine  @tunbe  lang  in  gfufj  eingegangen ,  in  ben  SBatö' 
rdbern  gewafchen,  bid  beim  Zluowinbeu  bie  gliijfigfeit  flar  ablauft 
unb  jtim  2(uöfdrben  gebracht. 

TTuefdrben  ber  SSBaare. 

32  9Ef?ap  Sampeche^oljbru^e  oon  32  $funb  Sampecje^ly 
42  3)?afj  JÖimabrü^e  oon  42  $funb  a3ima(wl$, 
1 1  9)?af?  Ouercitronbrüt)e  oon  4  <pfunb  Ouercitronrinto 
2  <pfunb  in  »Baffer  gelöjler  Ceim ,  werben  in  bie  garb- 
franbe  gebracht,  bei  24  ©rab  2Bdrme  mit  ber  2Baar< 
eingefahren,  wd^renb  anbert^alb  ©tunben  $um  Äoa)« 
gebracht  unb  julefct  15—  20  Minuten  lang  mäßig 
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dlad)  bem  Sdrben  wirb  bie  3Baare  wie  beim  93orfdrben  eine 
@tunbe  lang  in  glujj  eingegangen,  gut  gereinigt/  biö  ba*  SBajfer  beim 
Hudwtnben  flar  abfliegt,  audgewunben  unb  abgetrocknet. 

Sur  belle  me^r  flofcbraune  23öben  mit  weisen  Objeften  o$ne  %V 
fuminattond  -  2fudfc^attirung  werben  beim  33orfärben  nur  2'/4  ^funb 
93fauhol$  -•  Sjrtraft  unb  beim  2ludfdrben  26  Qtöajj  (Eampedjeholjbrüfje 
verwenbet.  2>urd)  Bbdnberungen  in  ben  quantitativen  93erhdltnij[en  ber 
^Pigmente  laffen  fid)  aud)  nod)  anbere  braune  garbenab|t  ufungen  r rjielen. 

giir  3^urttinationd-?luöarbeitung  ber  ißraunboben-SGBaarefönuen 
biefelben  £)ampffarben  wie  für  ®cftwar$böben  oerwenbet  unbuacfybem 
2>dmpfen  uad)jtej>enbe  $wei  rot^egarbenabjtufungen  eingebrucft  werben. 

Sunfelrotfce  U  n  ter  lagdfarbe. 

1  SÜ?afj  gernambufbrtl^e  3  ©rab  SBaume  wirb  mit 

16  l*oth  fein  geflogenem  ©ummi  oerbicft,  nod)  lau 

8  Cot$  9>inffal$  unb 

1  £oth  3ucferfdure  eingerührt,  $ulefct  mit 

6  2otfy  fupfer^altiger  3innauflöfung  gefcfodrff. 

Jjellrofa  über  2>un  feirot  h  ju  brucfeu. 

1  9ttafj  gmiambufbnijje  1*/*  Raunte', 
18  Coth  ©ummi, 
4  2ot1)  9>inffal$, 
1  Cotl)  3ucferfdure, 

3  2ot1)  fupferfjaltige  3inuauflöfung. 

Die  violetten  SBafdjfarbeu  für  ben  Sinbrucf  ber  $rauubobeu* 
3Baare  ftnb  biefelben,  bie  bei  ben  <Sd)war$boben  angegeben  ftub. 

2)ie  fupfer^altige  3innatiflöfuug  wirb  foIgenberma§en  bereitet : 
3n  12  SPfunD  eifeufrtter  ®aljfdure  22  ©rab  S3aume  unb 
6  qpfunb  ©alpeterfdure  werben 
24  itotfc  Äupferfpdne  aufgelöft,  nad)  ber  Huflöfimg 

9  9>funb  3innfals  hin$ugebrad)t,  unb  julejjt 

4  V»  ¥funb  falpaerfaureÄupferottflöfungöO©.  35aumc 
jtarf  eingerührt.  2>ie  fupferhaltige  3inuauf!6fung  wirb 
iu  wohloertfopftenglafcfyen  für  ben  ©ebraud)  aufbewahrt. 

Violette  unb  lilafarben. 

£>ie  fbinbemittel  für  bad  £amped)ehol$  ^pigmeut  $u  (Erzeugung 
ber  violetten  unb  lilafarben  in  ben  Äattunbrucfereien  beilegen  in  ber 
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£t)onerbe  unb  ben  jtnnfjaltigen  SBafen ,  mttteffl  welken  lebhafte  ober 
(eiber  nid)t  fe^r  Dauerhafte  garbenp^dnomene  hervorgebracht  »etben 
fonnen.  3n  biefem  ©ebiete  ber  (Eolorirung  befielen  bie  metjten  2)rurf.- 
fobrifate  nur  in  orbindren  ©eweben,  bie  jid?  in  folgenbe  auearbeitun« 
gen  einteilen  latfen. 

93 1  ol ettgrunb  mit  »eigen  unb  fdj warjen  21$ f teuren. 

(S6  werben  ^tefür  bie  23aumwolIengewebe  mit  verbünnter  ejfig» 
ober  Joljfourer  ^^onerDe  in  einem  93err;dltniffe  von  2  9D?aß  10  ©rab 
ftorfer  ejfigfourer  S^oiierbe,  4  »D?a§  ©ummiwaffer  unb  14  OTof  Sa(» 
fer  geflößt  unb  in  allem  Übrigen  eben  fo  tote  bei  afcrjgrauem  ©runbe 
mit  föwarjen  unb  weißen  %ftguren  »erfahren,  fceim  gärben  vir* 
für  10  etücf  (Ealico  ber  21bfut>  von  30  $funb  Gampecfceholj  5 
$>fitnb  &rapp  unb  etwaö  2ftei$enf(eie  in  bie  garbfianbe  gebraut,  bei 
24  ©rab  SBdrme  mit  ber  SBaare  eingefahren  unb  in  Iangfam  ileigw 
ber  Temperatur  ba$  Sdrben  wdf;renb  l3/«  ©tunben  bid  jur  Äod)&i$c 
fortgebt,  wonad)  5  Minuten  mäßig  gefodjt  wirb.  gur  C  i  I  a f a rbe 
wirb  weniger  (Samped)e£of$brü£e  genommen,  Dagegen  bem  garbbaö« 
verhdltnißmdßig  me£r  s&ima&oljabfub  jugefefjt. 

23etld)envtoletter©runb  mit  im  X)rucfe  auflgefparten 

weißen  Objeften. 

»ei  biefem  gabrifate  bejre^t  bie  2lufbrucfbafi6  für  J?anb-,  ^<r- 
rotine*  o&er  SBaljenbrurf  mit  in  ®tdrfe  verbtefter  7  ©rab  ftarfer  eflids 
ober  fjoljfaurer  $&onerbe.  £ad  ^bjie^en  ber  gebrueften  SBaare  toirö 
in  einem  70  ©rab  Reißen  Äu^fothbabe  vorgenommen ,  alöDann  bie 
möglich  gut  gereinigte  SQßaare  auf  nad)|?ehenbe  SBeife  gefärbt : 

(£0  wirO  für  10  ®tucf  (Ealico  ber  2lbfub  oon  25  9>funfc  (San» 
petyfyoly  5  $funb  Ärapp  unb  1  $funb  0umacf)  in  bie  garbftanbe 
gebracht,  bei  24  ©rab  SBärme  mit  berSBaare  eingegangen  unb  in  lang» 
fam  fteigenber  Temperatur  wä^renb  P/4  0tunDen  bid  $um  £ub 
gärben  verrichtet. 

9>urpurveilcfcen  violette  Sbanbanaötudjel. 

^Dte  türftfe^rot^en  %anbana£tud)el  mit  weißen  Woucfjen,  au4 Kei- 
nen SSBurfelftguren  von  9J?onteit^  unb  (£omp.  in  ©(aögow,  leiteten 
mid)  im  3<*hi"e  1805  a«f  bie  3&**/  purpurveiId)enviofeite  TiidM  i« 
ähnlichen  2>ej[in6  möglich  bauerhaft  in  ber  garbe  bar$ufieü*en.  & 
gelang  mir  balb ,  biefen  frönen  Httitel  ber  3eugbrucferet  irit  l'eNn 
ju  rufen  unb  benfelben  in  hofier  5SoUfommen^eit  fabrifmdßig  j«  «' 
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geugeti;  «od)  trat  im  3a$re  1807  eine  mir  befreunbete  Äaftunfabrif 
auf,  welche  nacf)  Dem  gleiten  ©erfahren  Den  neuen  flrtifef  Darftente, 
fo  Daß  mir  einige  %af)te  f)tnt>urd)  in  Dem  2tCIetnbeft^e  Derfelben  blieben. 
£a$  9Serfabren ,  Die  purpuroiofetten  &anbanaötüd)el  in  i^rem  fd)6n* 
flen  garbengfanje  Darjujtellen,  befielt  in  golgenDem : 

<£d  werDen  32  $funD  gernambutyolj,  8  <PfunD  «öifetfcolj  unb  4 
$>funD  gröblich  geflogene  SÖirfenrinDe  jufammen  mit  glußroajfer  Drei 
SD?al  abgefoebt,  Die  fdmmtlid)en  21bfuDe  biö  auf  72  Sttaß  glüjfigfeit 
etngeoämpft  unb  &um  21bflären  14  Sage  bio*  3  2Bocr)en  lang  in  einem 
füllen  Cofale  aufbewahrt. 

lÖafiö  für  Den  BufDrucf. 

3n  einem  t)ot)en  (EnfinDerglafe  »erben  10  Cott)  $um  feinften  9)?et)(* 
puloer  bereiteter  ©ummitragant  mit  SBeingeifr  »um  83rei  angerührt, 
gut  jugeDecft,  3 — 4  ®tunDen  (leben  gelaffen,  Dann  in  einen  fleinernen 
%opf  gebracht  unD  unter  beftänDigem  Umrühren  8  s3ttafj  70©raD  t)etfje 
gernambufbrüt)e  t)in$ugebrad)t,  Dad  ©anje  fo  lange  gerührt ,  bid  e$ 
gdnjlicr)  erfaltet  ijt,  wonad)  Der  Tragant  ftd)  oöüig  $ertr)eilt  unD  Die 
glüfligfeit  eine  für  Den  £>rucf  angemejfene  (Eonfiftenj  angenommen  $a* 
ben  wirb.  9D?an  rü^rt  je£t  nacr)  unD  nad)  1  $>funD  8  Cott)  frifd)berei« 
teteö  3innfaf$  ein,  neutraliflrt  Die  freie  @äure  burd)  6  Cotfj  effigfaured 
Olatron  unD  fe£t  julejjt  8  2otfy  ganj  gefattigte  falpeterfaure  Äupfer* 
auftdfung  ^inju. 

3n  Der  golge  t)abe  icr)  für  noefc  &6r)ere  ifcefeftigung  Der  garbe  alö 
SÖafid  flatt  Dem  3innfaUe  e,n*  gemifefote  Sßeije,  befle&enD  auö  2$funD 
3tnnfal$,  1  ^PfunD  falpeterfauren  SGBiömutb,  1  ^>funD  SÖeinjleinfäure 
unD  8  Cott)  falpeterfaurem  Äupfer  verroenDet  unD  Daburd)  nidjt  allein 
eine  überaud  lebhafte,  fonDern  aucr;  noefe  me£r  Dauerhafte  garbe  erreicht. 

2>rucf  en  Der  SEBaare. 

2>er  93orDrucf,  welcher  Die  audgefdjnittenen  wetfjen  Offnungen 
mit  jiemlid)  ftarfer  farbiger  Umfaffung  enthält ,  roirD  auf  Der  oerfet)r* 
ten  ®eite  Der  ißaunnvoUengeioebe  aufgeDrucft  unD  nur  einmal  abgetra- 
gen, jeDod)  mitteljt  Ded  0d)legeI3  aufgefd)lagen ,  Damit  Die  £>rucfbaftd 
ganj  Durchringt  unD  auf  Der  £et)rfeite  Die  gafer  gleichförmig  Durch» 
nefct  wirb.  3f*  baö  ©tücf  auf  Diefe  SBeife  geDrucft,  fo  wenDet  man  eö 
um,  tragt  Die^ecfform  im(Et)affi6  jweimalauf  unD  fd)lägt  Diefelbe  auf 
Dem  3*uge  Doppelt  ab,  Damit  Die  JDrucffarbe  auf  beiDen  leiten  gleicr)« 
formig  gefärbt  erföeiut. 
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2>ad  Drucfen  barf  in  feiner  ju  feigen  Drucf  jtube  unb  am  wenig* 
Pen  in  ber  «fldfe  beö  Ofen6  oerrid)tet  werben,  weil  burd)  grelle  i?i|e 
bie  fcaummollenfafer  in  fcerüfrung  mit  ber  3innoerbinbung  angegrif- 
fen unb  leicht  eine  3*rflorung  erleiben  fann.  SBenn  ber  2lufbrutf  im 
Drucfjimmer  trocf'en  geworben,  werben  bie  3?uge  gleich  in  einem  ntc^r 
gefegten  3immer  2--3®tunben  aufgefangen  unb  $ur  folgenben  Öj>f- 
ration  hergerichtet : 

SÖefanblung  ber  SBaare  o  o  r  bem  gdrben. 

Die  fcfcöiie  unb  intenftoe  garbe  biefeö  gabrifateö  fangt  oon  tot 
guten  unb  gehörigen  Reinigung  ber  gebrückten  SBaare  ab.  £>er  Mm 
erfolgt  in  feinem  Äuffotfbabe,  fonbern  man  fangt  bie  SSBaare  jwi 
©tunben  lang  in  einen  gut  $iefenben  gluß  ein,  laßt  fte  gut  wafd)en,m 
ben  SBafchrdbern  12  —  15  Minuten  lang  reinigen,  bann  jum  garben 
immer  jwei  ^tuefe  an  emanber  fnupfen. 

SÖefanblung  ber  Sßaare  im  färben. 

3u  6  @tucf  V4  breiten  unb  50  Glien  langen  dalico  werben  8:, . 
3>funb  (Sampedjefolj  brei  90?al  abgefoefct,  bie^lbfube  gufammen  gegei- 
fert, in  brei  Sfeile  abgeteilt  unb  ba$  gatbbab  $um  gdrben  berSaore 
folgenber  ©ejlaft  zugerichtet: 

3um  gdrben  oon  $wei  &tucf  obenbenannter  S&aare  nimmt  man  Da* 
eine  Drittel  ber(Eamped)efol$brufe,  bringt breiipdnbe  ooll  Setjenflfic 
f in$u,  ert>ör)t  bie  ipöfe  ber  Temperatur  bed  SöabeS  bie*  auf  70  @raf 
Stfeaumur  unb  fdfrt  mit  berSßaare  fchnell  in  ba6  feige  $£ab  ein.M> 
fed)ö--  biö  ftebenmaltgem  jpin*  unb  Jperwinben  über  ben  Jpafpel  »ir& 
bie  garbe  oollfommen  gefdttigt  erfcheinen/  weldjeö  man  am  ftcf>erf?^n 
baburd)  gewaf  ren  fann,  wenn  man  einen  fleinen  Jpanbfubel  mit  3W' 
fer  $ur  ®eite  neben  fleh  jlefen  fat,  um  ein  (Enbe  be8  ®tucfe$  auö»a« 
föen  ju  fönnen.  3)1  ber  erwmifd)te  Ton  ber  garbe  $um  «Borfd>ein  ^ 
bracht,  fo  wirb  bie  SGBaare  fchnell  ferauögenommen  unb  gleich  gut 
wafchen.  SBill  man  bie  garbe  etwaö  blauer  faben,  fo  fejjt  man 
garbbabe  für  2  Stucf  (Ealico  eine  Schaufel  Äuf fotf  f  in$u ;  foü  !'< 
hingegen  mefr  in'$  SKötfliche  fpielen,  fo  fe£t  man  etwad  SKott)foli: 
brufe  finju. 

Sßefanblung  ber  SBaare  nach  bem  gdrben. 
SBenn  bie  SÖBaare  nad)  bem  gdrbeu  fo  gut  gewafchen  i|t,  &a$ 
beim  ?(udminben  ba$  SBaffer  flar  baoonlduft,  wirb  fte  in  einem  65 
©rab  feigem  Äleienbabe  burchgenommen,  im  glujj  gewafchen  unö  j«; 
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fe£t  burcfc  ein  ganj  fcfjwacf)  auf  ber  3u"9e  fduerlicfc  fdjmetfenbeö  fal- 
te« fdjwefelfaured  93ab  genommen,  woburd)  bie  garbe  öen  £6d)fren 
@lan$  erhält.  wirb  je(jt  wieber  gut  gewafdjen,  abgetrocfnet  unb  bie 
«Ippretur  jum  93erfauf  gegeben. 

2110  eine  gute  wirffame  SÖaftö  jur  £)ar|MIung  einer  feurigen 
oei(d)enoto(etten garbe  auf  S&aumwoÜengewebe  $eicr)net  fidj) aud) 
t>aa  effigfaure  3innojrpbul  auö,  welcfyeö  für  biefenSwetf  auf  folgenbe 
SBeife  bereitet  wirb : 

3J?an  (oft  8  «pfunb  frifcfc  bereitetes  Sinnfafy  in  SSBajfer  auf  unb 
nijjrt  jur  t^eilweifen  3erfr(jung  bejfelben  24  Cot£  äMeigucfer  ein ,  wo* 
Durd)  Die  glüjjtgfeit  getrübt  unb  nad)  bem  ?(bfe£en  bie  obenfte^enbe 
ffare  ejfigfaljfaure  3innauf(6fung  für  ben  ©ebraud)  oerwenbet  werben 
fann.  £)te  bamit  gebrucften  3euge  ober  aud)  bie  t^amit  gebeijten  ©arne 
fönnen  getrocfnet  werben,  o&ne  baß  bie  fcaiimwollenfafer  angegriffen 
wirb.  DJacfy  einigen  ©tunben  be$  21btrocfnend  werben  bie  3euge  burcf) 
(Eingängen  unb  SEBafcfyen  gut  gereinigt  unb  in  einem  ganj  frifd)  bereit 
Uten  <£amped)e£ol$babe  gefärbt,  woburd)  eine  überaud  fd)one  unb 
gldnjenbe  oeüdjenoiolette  garbe  erhalten  wirb. 

2(ud)  burd)  neutralifirted  fdjwefelfaured  unb  boppelted  S^orjinn 
fo  wie  burd)  falpeter-  unb  faljfaure  £&onerbe  (äffen  ftd)  in  93erbinbnng 
mit  bem  (Eamped)e$ol$*9>igmente,  wenn  bemfelben  etwad  äupferfalj 
^injugefejjt  wirb,  lebhafte  oeild)enoiolette  garben  barfieUen.  ßilofar^ 
ben  werben  erreicht,  wenn  beim  garben  ein  oer^ältnißmäjiiger  3«fo& 
i>on  S6ima£oljabfub  gereift  wirb. 

Dom^rrn;  unb  bunf  eluei  ld)en  o  iole  tter  ©runb  mit 

weißen  Ü  o  b  j  e  f  t  e  n. 

2>iefe  gldnjenb  feurigen  ©runbfarben  mit  weifjgeäjjten  giguren 
werben  auf  folgenbe  SSeife  bargejtellt: 

9)?an  Hofct  bie  $aumwoüengewebe  mit  8  ©rab  «Baume  flarfer 
effigfaurer  Sfconerbe,  £ängt  fte  $ur  93erflü<fctigung  ber  (Sjfigfäure  unb 
Bildung  mef)t  baftfd)  ejfigfaurer  $boneroe  m^  bev  Söaumwoüenfafer 
5  —  6  Sage  in  einem  luftigen  83oben  auf,  d£t  o$ne  oor^erigen  2lbjug 
weiß  unb  befcanbelt  bie  gesurfte  3Baare  gang  auf  biefelbe  Seife, 
wie  für  $ot$braune  garbe. 

Um  bomfcerrn farbigen  ©runb  ju  erhalten,  werben  für  6 
(Stitcf  Galico  l'/i  9>funb  $uoor  geftofene  in  SSBafl*er  abgefodjte  Godje^ 
ntUe  mit  bem  angemeffenen  §Kot£$o(&»  ober  (Eampedje^olj « 2lbfub  in'd 
garbfcab  gebraut,  mit  ber  SBaare  bei  40  ©rab  SOBdrme  eingegangen 
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unb  in  ftetgenber  Temperatur  bid  jur  £od)t)i(je  getrieben  ,  wonod)  5 
Minuten  fang  mdgig  gefocftt  wirb.  Sttad)  bem  Sarben  wirb  bte  Saar« 
gleich  im  Stoffe  gefcfcweift  tinbin  ben  SGBafd)rdbern  fo  fange  gewafdjen, 
biö  ba$  SBaffer  beim  2(udwinben  Mar  ablauft/  bann  entwdffert ,  auf« 
gegangen  unb  im  &d)atten  getrocfnet.  Die  Dom^errnfarbe  laßt  ftcr) 
aucf)  burd)  Jpinwegtaffung  ber  9?otr)£oI$brü$e  mit  (£od)eni(Ie  unb  Sab» 
pecf)e&ofjbrü£e,  enblid)  aud)  burcfcJJinweglaffung  ber  (EodKniUe  mit  Dlofy 
fyolfr  unbdampecfceM^äbfub  im  angemeffenen  93er£dltniffe  banMw. 

Dunfeloeildjenoioletter  ©runb  wirb burdj einen  überwies 
genben3ufa(joon  (Eampedje£of$--2(bfub  nad)  biefer2lrt  ju  färben  erreidjt. 

Durd)  2(bweid)ung  ber  hierbei  in  Znwenbung  ju  bringenben 
mente  in  oerfdjiebenen  9D?ifcfyung$oer£dftniffen  £at  man  ee*  in  ber  ©e- 
waft,  mannigfaltige  gellere  ober  bunffere  Hbflufungen  in  biefen  beton 
Sarben  £eroorjubringen. 

<Con  ben  blauen  Sarben  mit  (Eampe$e$o($*$tgmeflL 

Dad  tpdmatin  bilbet  mit  ben  &upferfal&en  eine  bfaueS^rbe.  2iuf 
biefe  (Stgenfdjaft  grünbet  fld)  Die  Darfleüung  ber  blauen  garbenabtiu* 
fungen  mit  bem  Pigmente  bed  (Eampccfye£ol$ed  in  ber  3eugbrutferei. 
S3(aueSarbcn,  von  bem  bunfefften  3nbigoMau  bid  in  ein  £eü*ed  23lau  über- 
ge£enb,Iaffen  ftcf>  burd)2fufbrucfen  ber  oerfdjiebenenäupferfaljerae^ro&er 
minber  fdjon  barffellen.  Ceiber  beft^en  jte  aber  alle  feine  fonberlity 
Dauer&aftigfeit  gegen  (Sonne  unb  Cid)t.  Sine  ber  bejlen  Äupferbeije 
für  biefen  ©ebraud)  wirb  ert)aften,  wenn  4  $>funb  fd>wefelfaure*  Ä"J 
pfer  (Äupferoitriol)  in  16  <J)funb  OBaffer  gelöjl  unb  burcfc  1»/,  ?fuflI> 
effigfaured  23lei  (Sbleijucfer)  jum  £(>eil  $erfe&t  wirb.  Die  ffare  blaue 
Slüjjtgfeit  ftUrirt  man  ab  unb  (jebt  fie  für  ben  ©ebraucfj  auf.  fön 
££eil  biefer  Äupferauflöfung  mit  einen  $&eil  7  ©rab  SÖaume  flarfer 
ejfigfaurer  ££onerbe  jufammengebradjt,  gehörig  oerbicft  unb  aufgeörotfy 
fcernacfo  o&ne  2lb$ug  unmittelbar  in  einem  dampecr;e£ol$babe,  bem  Äof8 
fot£  unb  SSBeijenfleie  $ugefefct  wirb,  audgefdrbt,  gibt  eine  bunfeiWa« 
garbe,  bie  in  J?infid)t  bed  Soned  berjenigen  bed  bunfeljlen  3nbigoWflH 
gfeidjfommt.  Die  93ei$e,  mit  me£r  ober  weniger  SBaffer  oerföuwH 
liefert  2(bfhifungen  oon  fclau  bid  in  bad  jarteffe  ipeübfau. 

edjone,  an  ber  Cuft  aber  burc^aud  nid>t  beffdnbtge  profubtffln* 
tioe  2iufbrucffarben  werben  erhalten,  wenn  bem  oerbicften  dampft' 
$oIj--Defofte  frfjwefelfaured  Äupfer  unb  fe&r  wenig  ®d>wefelföure  p 
gefegt  wirb.  Dad  Sßer^dltniß  auf  1  $>funb  (Saraped)e$of$  befielt  in  8 
Cot$  Äupferoitriol  unb  3  Cot£  @<$wefelfdure.   Die  bamit  ge&rutfwo 
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33aumwoü*engewebe  erfajeinen  na<!>  *em  Buewafdjen  me{ir  ober  wem* 
ger  bunfel  im  Manen,  je  nacfcbem  ber  (Eampec&e^olj.-Der'eft  concentrir-- 
ter  ober  oerfcfcrodcfcter  in  2lnwenbung  gebrockt  wirb. 

£>ie  fcfowar $en, oioletten,  lila  unb  g  r  a  u  e  n  Xpplicatiom*« 
unb  3>ampffarben  burd)  (Eamped)e&ol$; Pigment  6eroorgebrad)t/  werben 
wir  in  ben  Äa»ite(n  über  tfpplicationd*  unb  Sampffarben  in  tyren  »er* 
fd)iebenen3ufammenfe£ungenfurben  baumwoUenbrucfnd£er  beteuerten. 

Huf  et  ber  Schafwollen*,  Bibern,  baumwollen--  unb  Ceinenfdr- 
berei  wirb  bad  <£amped)e&ol$  aud)  oielfdltig  jum  Sdrben  ber  nad)fte* 
$enben  @egenftdnbe  oerwenbet: 

a)  3um  5<S^en  ber  tbierifcf)en  Jpaare ,  wobei  man  ftcf>  mit  geringer 
t&eilroetfer  2lbweid)ung  fajl  berfelben  2lgentien  in  Söerbinbung 
mit  bem  Pigmente  bed  dampec^e^o^eö  bebient ,  welche  in  ber 
Sdjafwollenfdrberei  angegeben  (inb. 

b)  93etm  Sarben  bedtfeberd  unb^aftanä  furbie£>arjleUungfd)war« 
$er,  oioletter  unb  mauergrauer  Sarben. 

c)  beim  $drben  ber  §d)mucffebern  für  fd^war&e,  oiolette  unb ftai>U 
graue  Sarben. 

d)  3"  ber  <papierfdrberei  unb  bem  Sapetenbrucfe  für  fcbwarje,  oto-- 
lette,  graue  ic.  Sarp*n* 

e)  3n  ber  <Stro£fdrberei  jur  (Srjietung  ber  fd>war$en,  oioletten  unb 
grauen  Sdjattirungen. 

f )  3n  ber  ipofjfdrberet : 

1)  3«r  3>arjhllung  ber  fcbwarjen  Sarbe.  2>ad  i?or$  wirb  in 
falpeterfaurer  (Sifenauflöfung  mit  einem  3ufajje  oon  eifig* 
faurem  Äupfer  gebetet  unb  in  einer  (Eamped>ef)o[$brüf)e  ge* 
fdrbt^  bann  mit  feiger  boppelcfcromfaurer  &afiauflöfung 
übertrieben  unb  $ule|jt  geölt. 

2)  3«r  braunen  Sarbe;  wobei  bad  #oI$  in  einer  2luflöfung 
oon  2llaun  unb  fcfywefelfaurem  (Sifen  eingeweiht  unb  mit* 
teljr  (Sampedjebolj'^Defoft  gefärbt  wirb. 

3)  3«  ben  grauen  S^ebenabjtufungen ;  £ier  wirb  mit  oielem 
SGBajfer  oerfcfcwdefjte  falpeterfaure  (Sifenaufldfung  ald  beije 
angewenbet. 

4)  @d)öne  lilafarben  werben  erhielt,  wenn  bad  £olj  mit  me£r 

ober  weniger  bura>  SBaifer  oerfcfowäcfjre  Binnaüflöfüna,en 

gebeizt  unb  im  (Eamped)e£olj  *  2lbfube  audgefdrbt  wirb. 

X>ad  falpeterfaure  3inn  unb  bad  Doppelte  (Et)  lor$inn  liefern 

bie  gldn$enbfren  Sttef  ultate. 
1.  36 
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SN  ieberfc&ldae  unb  Carte  au*  betn  (Sampecfre^ol je. 

©leid)  wie  bie  23raftlin»  Sflieberfdjldge  werben  aud)  bie  be*  $d« 
marin  für  flpplicationd»  unb  £)ampffarben  £dufig  vermenbet,  um  ben« 
felben  mer)r  Sntenfttdt  unb  Körper  jn  geben.  2)er  violette  ipamatin« 
SHieberfcrjlag  an  3<nnbafid  gebunben  wirb  erhalten,  wenn  12$fun& 
Gampedjefwij  mit  80  $funb  SBajjer  abgelocht,  bie  erhaltene  S3rü> 
24  £tunben  fielen  gelajfen,  bannfiltrirt  unb  bet  garbfloff  burd>  2  $>funB 
fa(&faure  3innaufl6fung  niebergefd&lagen  wirb.  SBdr>renb  bem  3ugie(jen 
ber  3innauflöfung  wirb  fleißig  gerührt,  nad)  24  0tunben  bie  obeafre* 
fjenbe  glujfigfeit  obgelegen ,  ber  9tfiebcrfd)lag  filtrirt  unb  in  teigarti: 
ger  gorm  für  ben  ©ebraud)  verwenbet.  2lbgetrocfnet ,  (teilt  er  ben  vio- 
letten Vad  bar. 

Der  violette  Sttteberfcfclag, an  $f)onerbebafie  gebunben,  wirb 
auf  folgenbe  SBeife  bereitet: 

6  99?afj  5  ©rab  SBaume  ftarfe  Samperf)er)oIjbrü^e  werben  auf 55 
©rab  Steaumur  erwdrmt,  unter  bejidnbigem  Umrühren  nacf;  unb  naa) 
eine  SWafi  faljfaure  $$onerbe--2luflöfung  $in$ugebrad)t  unb  nad)  bem 
(Srfalten  bie  garbenverbinbung  burd)  fo&lenfduerlicfce0  Patron  gefdUt, 
24  ©tunben  (leben  gelaffen,  bann  filtrirt. 

3n  biefe  Älajfe  gehört  aud)  £>  u  p  o  n  t'd  Cacffarbe.  @ie  wirb  er* 
tjalten,  wenn  eine  fcalbeUnje  (Eampedje^olj  mit  2  Unjen  2llaun  in  2 
hinten  SEBajfer  fo  lange  geformt  unb  bie  auf  eine  $>inte  eingebampft  wirb. 
2)er  ftltrirten  gluflfigfeit  fe&t  man  eine  fcalbe  Un$e  Äali  in  einer  r>in* 
retd)enben  Spenge  SBajfer  gelö|t  $u.  (£6  wirb  jtc&  augenblicfltd)  eine 
reiche  Wenge  violetter  garbe  nieberfd)lagen.  2)a8  ©an&e  bringe  man 
auf  ein  giltrum  unb  fammle  bie  erhaltene  Cacffarbe,  bie  an  ber  Cuft 
forgfdltig  getroefnet  unb  naef^er  fein  gepulvert  wirb,  gür  ben  ©ebraud) 
im  3eugbrucfe  wirb  ber  Sflieberfölag  in  teigartiger  (Behalt  verwenbet. 

Über  g>flanjenfdfte,  welche  burefc  2lbforption  be6 
©auerjloffeö  fubftantivee  ®d)war$  liefern. 

£)te  Pflanzenwelt  liefert  eine  üttenge  ©ewdcfyfe,  beren  meift  ratl<$* 
artiger  &aft  burefc  Hbforption  bed  ©auerftoffed  aud  bem  X)unjtfretfe 
in  ÜRitwirfung  bed  Sic^teö  naefc  unb  nad?  in  eine  fd>ivar$e  garbe  »er* 
wanbelt  wirb. 

bringt  man  benfelben,  wie  er  aue  ben  <pflan&en  burdj  SGerlefcung 
ausfliegt,  mit  ben  vegctabilifcften  unb  t^tertfcr)en  gafern  in  SÖerü^rung, 
fo  wirb  burd)  (Etmvirfung  ber  atmofp^drifc^en  2uft  ein  Dauerhaftem 
fubflautiveö  ®c$war$  erzeugt.  3ur  SÖilbung  einer  folcfc'  bleibenb  deuten 
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f*warjen  garbe  tfl  jebo*  wefentli*  erforderlich ,  baß  ble  mit  bem 
$>flan$enfafte  ttngirten  Stoffe  nt*t  e£er  gewaf*en  werben/  ald  bie  bte 
ftarbe  ooUfommen  ft*  gebübet  bat,  weil  fonfl  bte  93erbinbung  mit  ber 
Safer  nur  lotfer  ifl  unb  bur*  bloßec*  $Baf*en  mit  SBajfer  t^eilweife 
baoon  getrennt  unb  oeranlaßt  wirb ,  baß  nur  falbe  ober  braune  $ar* 
ben»£änomene  jurücf  bleiben. 

2lmerifa  unb  bad  fubli*e  2lpen  $ei*neu  fia)  in  ber  '2lnja$l  fol-- 
*er  ®ewd*fe  oor  (Suropa  befonberd  aue,  au*  mag  tffrifa  berfelben 
in  Wenge  beftfcen.  ®te  ftnb  größtenteils  ©iftpflan$en,  beren  ®aft 
oft  fo  f*arfe  d$enbe  (Sigenf*aften  befijjt,  baß  bte  SÖaum  wollen*  unb 
Seinengewebe/  welche  bamit  tingirt  werben,  wd^renb  bem  2lfte  bed 
©*war$fdrbend  unb  im  Sortlaufe  ber  £)auer  »rogrejftonö weife  einer 
a,än$li*en  Serftörung  in  ber  ®truftur  ber  Safer  unterliegen.  2lud  bie-- 
fcr  Urfa*e  wirb  bie  nachteilige  d&enbe  ®cr)dcfe  tiefer  9>flan$enfdfte 
in  jenen  Cdnbern  glei*  na*  bem  $ingiren  mit  benfelben  bur**emif*e 
Agenden  gebunben  unb  unwirffam  für  bie  Berjiörung  ber  3^uge  ge- 
macht ;  ^iefür  nimmt  ber  Äalf  bie  entf»re*enbjle  SKoÜe  ein. 

&id  jefct  t)at  man  einige  biefer  $flan$enfdfte  nur  $um  3*i*nen 
t>er  baumwollen-,  (einen«  unb  0eibengewebe  oerwenbet  /  o£ne  eigene 
liefen  ©ebrau*  baoon  in  ber  gdrbefunjl  &u  machen.  2)ie  befannteflen 
biefer  ^flanjen/  beren  ^aft  bur*  2lbforption  be$  ©auerfloffeö  in  fub- 
fiantioed  @*war$  oerwanbelt  wirb  /  ftnb: 

a)  £>er  ©aft  ber  9?uß  von  bem  &aume  Semecarpus  Ana- 
cardium,  au* Walaccabofcne  ober  SD? er f nuß  genannt/ 
wel*e  in  Oflinbien  jum  Werfen  ber  (Ealico--  unb  ber  ©etben-- 
waare  gebraucht  wirb.  Urfprüngli*  ijl  ber  ®aft  in  ber  SHuß 
mil*ig  weiß/  färbt  ft*  aber  in  SÖerü^rung  mit  ber  Cuft  f*war$. 
(£r  beft^t  eine  überaus  dfcenbe  (£igenf*aft,  weßwegen  glei*  na* 
bem  3ei*nen,  fo  lange  bie  fcu*flaben  no*  feu*t  ftnb/  biefeU 
ben  mit  gebranntem  Äalf  bebeeft  werben,  ber  bie  d&enbe  Waterte 
binbet  unb  unwirffam  ma*t. 

&er  djenb  $ar$tge  0toff  ber  Werfnuß  wirb  bloß  bur*  bie 
oereinigte  SBirfung  oon  2üfo£ol  unb  djjenbem  Äali  auflödli*/ 
unb  liefert  eine  Dinte,bie  bur*  ni*t$  jerflört  werben  fanu,wa$ 
ni*t  au*  bad  Rapier  jerjlört. 

b)  Die  Camocladia  i  n  tegri  f  o  1  i  a  ,  au*  Söranbfcolj, 
^>apau^olj  unb  Wdb*eublei  genannt/  wel*e  auf  ben 
Antillen  wd*ß,  enthalt  eine  Wenge  beö  f*wa*flebrigen  ®afte$, 
wel*er  jt*,  wie 3 ac quin  oerft*ert;  an  ber  Cuft  f*warj  färbt. 
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c)  £>te  Camocladia  den  tat a,  welche  in  ^ubamerifa  unfc 
auf  ber  3nfel  (Euba  einheitnifch  ift>  gibt,  wenn  fic  oerwunbct 
wirb,  einen  fiebrigen  *D?ilchfaft,  ber  einen  ©erud»  wie  iDJenfdjen- 
fotfc  oerbreitet,  an  ber  Cuft  fchwarj  wirb,  unb  deinen  unb  &aum* 
wolle  fchwarj  färbt. 

d)  £ie  Camocladia  punctata  wdchjt  in  SBeftinbten.  @ie 
liefert  einen  bünnen  grünlichen  @aft,  ber  fid)  an  ber  2uft  in 
^chwarj  oerwanbelt  unb  ald  5)inte  gebraucht  werben  fann. 

e)  Die  Cotula  alba  L.  entölt  einen  @aft,  welken, wie  2o& 
r  e  r  i  o  oerfichert,  bie  (£tnwor)ner  oon  (£ochin--€bina  anwenben,  um 
bie  ipaare  bauerhaft  fdjwarj  ju  färben,  unb  ba^er  &intenpflan$e 
genannt  wirb.  Mehrere  Birten  auä  ber  ©attung  Rauwolfia 
ffrofcen  oon  einem  fiebrigen  9Q?iIchfaft,  welcher  an  ber  ?uftfa)n?ar; 
wirb ;  unb  ben  3eugen  eine  bauer&afte  fcfcwarje  ftarbe  erteilt. 
2)er  @aft  ber  fd)war$en  reifen  93eeren  ber  Rauwolfia  ca- 
nescens  liefert  otyne  Vorbereitung  eine  Sinte,  unb  fdrbt  vt> 
getabilifche  ©ewebe  bauer^aft  fd)war$. 

f)  2)ie  Hippomana  mancineila  ,  ober  ber  99?  a  n  ch/n  el  U 
bäum,  enthalt  einen  fer)r  fcharfen  @aft,  welcher,  wenn  er  beim 
gäüen  beö  SSaumed  auf  Ceinwanb  fprifct,  fogleich  einen  fch»ar» 
gen  Jfecf  ^eroorbringt ,  ber  nachher  wegen  ber  d£enben  (Eigen- 
fchaft  be$  ®afte3  ein  £och  befommt. 

g)  Sie  Termins  Ii  a  vernii,  bO0Tsi-chu  ber  (££inefen, 
enthält  in  allen  ifcren  Steifen  einen  fcharfen  Sföilchfaft,  welch« 
oon  felbft  auSfchwifct,  wenn  ber  «aum  oerwunbet  wirb,  an  Itx 
£uft  fich  oerbieft  unb  fcf>war$  wirb  wie  $>ech ;  er  wirb  oon  Den 
(E^inefen  ald  girnifj  für  ©erätbfehaften  gebraucht. 

h)  Unter  ben  ©iftoflanjen,  bie  einen  weißen  9J?ilchfaft  enthalten/ 
ber  auf  Baumwolle,  Seinen  unb  <3eibe  aufgetragen  fubfrantiee* 
bauer&afted  ©chwarj  liefert,  welche*  weber  burch  wieber^te* 
©afchen,  noch  ber  Cuft  audgefefct,  Schaben  leibet,  zeichnen  \id> 
auch  noch  oorjiiglich  Rhus  toxicodendron  in  Xmertfa 
wachfenb  auo\  21n  biefe  $flan$e  retyt  ftd)  Rhus  Ter  nix,  bi? 
auch  ^  3apan  wächft,  unb  ben  fernen  japanifchen  gtrnif 
liefert,  fo  Wie  Rhus  radicans  an,  beren  ©dfte  jeboch  ein 
etwad  weniger  tiefet  ®d>war$  ala  Rhus  toxicodende- 
ron  liefert. 
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